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POTERIE  COMMUNE,  GROSSE  POTERIE. 

Pâle  homogène,  tendre,  à  cassure  terreuse,  à  texture 
poreuse;  opaque,  colorée,  recouverte  d'un  vernis 
épais,  transparent  et  coloré,  plombeux. 

La  pâte  est  composée  d'argile  figuline,  de  marne  argi- 
leuse et  de  sable.  A  Paris  et  aux  environs,  l'argile  vient  des  vil- 
lages de  Gentilly ,  d' Arcueil ,  de  Vaugirard  ,  d'Issy.  La  marne  qui 
y  introduit  la  chaux  est  prise  à  la  butte  Chaumont ,  et  toujours 
au-dessus  de  la  masse  de  gypse ,  et  le  sable  siliceux ,  mélangé  na- 
turellement d'un  peu  de  marne  ferrugineuse ,  vient  des  hauteurs 
situées  au  sud  et  au  nord  de  Paris. 

Elle  renferme  toujours  du  calcaire ,  ou  bien  on  en  ajoute. 

Elle  est  souvent  fusible ,  même  à  moyenne  température. 

La  glaçure  est  généralement  plombeuse  ou  au  moins 
plombifère. 

La  f  a  b  r  i  c  a  t  i  0  n  est  grossière ,  rapide  ]  elle  se  fait  sur  le 
tour ,  mais  ordinairement  à  l'estèque ,  sans  modèles ,  ni  moules , 
ni  tournassage. 

La  cuisson  est  souvent  double ,  et  quelquefois ,  mais  ra- 
rement simple;  à  température  faible  depuis  le  rouge  brun  jus- 
qu'au rouge  blanchâtre. 

II.  1 


2  POTERIES  TENDRES,   VERNISSÉES, 

Le  four  en  demi-cylindre  couché,  est  très-haut,  souvent 
divise  dans  la  hauteur  en  deux  laboratoires.  Il  n'y  a  pas  d'encas- 
tage ,  les  pièces  s'enfournent  en  charge  ou  en  échappade  ,  malgré 
le  vernis  qui ,  en  se  fondant ,  les  colle  les  unes  sur  les  autres  ; 
mî..is  Tenfourneur  a  soin  de  ne  les  laisser  se  toucher  que  par  le 
moins  possible  de  points. 

Les  principaux  avantages  de  cette  Poterie  sont  d'aller  assez 
bien  au  feu  du  foyer  domestique  sans  se  briser ,  et  d'être  à  un  prix 
des  plus  modiques. 

Dans  la  plupart  des  fabriques  de  ces  Poteries,  la  douzaine  d'as- 
siettes ne  passe  pas  i  fr.  60  cent. ,  et  quelquefois  elle  n'est  que 
de  I  fr.  20  cent. 

Ces  Poteries,  comme  les  précédentes  à  texture  poreuse  et 
lâche  ,  n'ont  aucune  ténacité  -,  elles  se  laissent  aisément  pénétrer 
par  les  corps  gras  et  s'empuantissent  en  peu  de  temps  ^  leur 
vernis  épais  s'oppose  pendant  quelque  temps  à  cette  pénétration, 
jusqu'à  ce  qu'il  soit  gercé  de  toutes  parts. 

Ce  vernis  est  d'ailleurs  souvent  fort  tendre ,  assez  altérable ,  et 
a  pu,  dans  certains  cas,  devenir  nuisible  à  la  santé. 

On  a  cherché  à  perfectionner  cette  Poterie  en  lui  donnant  une 
texture  plus  serrée  et  un  vernis  purement  terreux  et  cependant 
aussi  fusible  que  le  vernis  plombifère.  C'est  à  Fourmy  qu'on 
doit  les  recherches  et  les  tentatives  d'exécution  de  cette  sorte  de 
Poterie  ;  mais  il  parait  qu'on  n'a  pas  encore  pu  réussir  à  intro- 
duire ce  genre  de  perfectionnement  dans  la  fabrication  usuelle, 
économique  et  à  aussi  bas  prix  que  la  Poterie  à  vernis  plombeux  ; 
car  la  Poterie  à  vernis  terreux  de  Fourmy  avait  une  pâte 
presqu'aussi  dense  et  aussi  dure  que  celle  des  grès;  elle  devait 
exiger  pour  être  cuite  une  température  plus  élevée  que  celle  qui 
est  nécessaire  aux  Poteries 'vernissées  communes.  Lors  même 
qu'on  atteindrait  ce  double  résultat,  la  salubrité  et  l'économie, 
le  peuple ,  grand  consommateur  de  Poterie  à  vernis  brillant ,  pré- 
férera longtemps,  même  à  prix  égal ,  cette  dernière  qualité  à  la 
première(*);  car  malheureusement  il  n'est  pas  convaincu  du  danger 

(*)  Voyez  ce  que  J*al  dit  (vol.  I,  p.  389)  sur  le  goût  de  rornementaUoD,  même  dans 
les  hommes  les  moins  civilisés. 
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de  la  Poterie  plombifère.  Or,  si  là  Poterie  à  vernis  terreux  n'offre 
pas  ces  couleurs  brillantes ,  ce  vernis  luisant  qui  frappe  les  yeux 
et  attire  le  choix  des  personnes  dont  les  sens  ne  sont  en  général 
émus ,  même  dans  les  plus  petites  choses ,  que  par  des  qualités  et 
des  propriétés  tranchées ,  elle  aura  toujours  moins  d'écoulement 
que  les  Poteries  insalubres,  mais  plus  brillantes. 

Cette  classe  renferme  principalement  des  vases  ou  plutôt  des  us- 
tensiles de  ménage  les  plus  grossiers  en  épaisseur  et  façon, 
et  qui,  couverts  d'un  vernis  épais,  paraissent  encore  plus 
lourds. 

Ils  sont  fabriqués  par  les  paysans  de  toutes  les  contrées  euro- 
péennes :  nous  aurons  à  choisir  nos  exemples  dans  deux  c<itégo- 
ries  différentes. 

I*  Parmi  les  Poteries  de  fabrication  moderne  des  peuples  euro- 
péens ou  des  peuples  des  autres  parties  du  monde  qui  en  ont 
adopté  les  arts. 

2**  Dans  les  produits  de  la  fabrication  encore  plus  imparfaite 
des  peuples  de  TÀsie,  de  l'Afrique  et  des  deux  Amériques  qui 
n'ont  pas  encore  adopté  les  préceptes  industriels  des  Euro- 
péens. 

Les  résultats  essentiels,  les  propriétés  caractéristiques  de  ces 
deux  sortes  de  fabrication  sont  les  mêmes ,  mais  les  procédés 
sont  assez  différents. 

SECTION  l^» —  Poteries  communes  modernes , 

PAR  PROCÉDÉS  EUROPÉENS. 

Nous  prenons  pour  types  ou  modèles  la  fabrication  de  Paris  et 
des  environs,  qui  a  pour  produits  des  terrines,  poêlons,  mar- 
mites, etc.,  vernissés  en  jaune,  en  brun  ou  en  vert. 

La  pâte  est  composée  d'argile  plastique  brune  extraite  au 
sud  de  Paris,  près  des  villages  de  Gentilly,  d'Arcueil,  deVau- 
girard,  de  Vanvres,  d'Issy,  etc. 

De  sable  siliceux  mélangé  naturellement  d'un  peu  de  marne 
feiTUgineuse  des  hauteurs  du  sud  et  du  nord  de  Pans. 
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Ces  matières  sont  mêlées  dans  les  proportions  suivantes  : 

Argile 80 

Sable  de  Believille  (>; 20 

Ce  sable  impur  est  ici  la  matière  dégraissante. 

On  ne  lave  pas  ordinairement  Targile  :  on  se  contente  de  l'é- 
plucher pour  enlever  les  pyrites  (fer  à  mine  des  ouvriers)  qu'elle 
peut  contenir. 

On  ne  broie  pas  le  sable. 

On  mêle  ces  matières  par  le  marchage  -,  on  y  ajoute  des  tour- 
nassures  ou  plutôt  des  rognures  de  la  pÀte  déjà  maniées ,  et  la 
pâte  est  fabriquée. 

La  seule  façon  qu'on  donne  aux  pièces  rondes  est  T  é  b  a  u  - 
chage.  Cependant  on  tournasse  quelquefois  l'intérieur  de 
certaines  pièces. 

On  distingue  deux  sortes  de  tours  : 

1**  Celui  auquel  on  donne  ce  nom,  et  que  j'ai  décrit  et  fi- 
guré (Pf.  Yiu^fg.  3),  si  ce  n'est  qu'il  est  fait  beaucoup  plus 
grossièrement.  Le  Potier  ne  l'emploie  que  pour  les  petites 
pièces. 

2°  Celui  qu'on  nomme  r  o  u  e  ,  et  qui  est  destiné  aux  grandes 
pièces.  11  diffère  du  précédent  par  d'assez  nombreuses  circon- 
stances, la  roue  n'est  pas  pleine.  Elle  a  environ  i4  décimètres 
de  diamètre,  et  est  composée  de  jantes ,  comme  une  roue  de  voi- 
ture ,  réunies  à  l'axe  par  quatre  rayons  en  fer.  L'ouvrier  ne  la 
fait  pas  tourner  avec  son  pied.  Au  contraire,  assis  sur  une  plan- 
che inclinée  vers  la  roue ,  et  qu'on  nomme  siège ,  il  a  les  jambes 
écartées  et  les  pieds  arc-boutés  sur  deux  traverses  nommées 
p  a  y  e  n  s  inclinées  vers  le  siège  et  garnies  de  saillies  pour  re- 
tenir ses  pieds.  11  prend  un  bâton  qu'on  appelle  t  o  u  r  n  o  i  r , 
et ,  poussant  les  rais  de  la  roue  avec  l'extrémité  pointue  de  ce 

'^)  Ce  sable  employé  est  composé  à  peu  près  comme  il  suit  : 

Silice 960 

Alumine 20 

Chaux 5 

Oxyde  de  fer  hydraté 15 

1,000 


PARIS.  5 

bâton,  il  lui  imprime  assez  de  mouvement  pour  qu'il  puisse 
ébaucher  la  balle  de  pâte  qu'il  a  placée  sur  la  girelle  de  la 
roue  (^). 

Les  pièces  ovales  se  laçonnent  à  la  main. 

Les  garnitures ,  telles  qu'anses  de  pots ,  manches  de  poêlons , 
oreilles  de  marmites ,  se  font  aussi  à  la  main  sans  aucun  mo- 
dèle ni  moule,  et  s'ajustent  immédiatement  sur  la  pièce. 

Cependant  quelques  pièces  rectangulaires  ont  des  formes 
très-composées  telles  sont  les  chaufferettes  ;  elles  se  font  dans  des 
moules  de  plâtre  qui  donnent  seulement  l'extérieur  de  la  pièce. 

Les  pièces  faites  étant  bien  séchées ,  sont  portées  au  four  pour 
être  biscuitées,  c'est-à-dire  cuites  d'abord  sans  vernis. 

Le  four  est  assez  semblable  à  celui  dans  lequel  on  cuit  la  faïence 
(PL  xxxiv,y%.  I ,  A  et  B);  mais  il  a  deux  laboratoires  séparés 
par  une  voûte  percée  de  carreaux.  Le  but  de  cçtte  séparation  est 
de  soulager  les  pièces  inférieures  du  poids  des  pièces  supérieures  ^ 
l'enfournement  se  faisant  entièrement  en  charge .,  c'est-à-dire  sans 
aucun  support  entre  les  pièces. 

11  n'y  a  point  d'encastage  :  les  pièces  crues  se  placent  les  unes 
sur  les  autres  dans  le  second  étage  ou  second  laboratoire. 

Le  feu  qu'elles  y  reçoivent  leur  a  donné  entièrement  la  cuisson 
nécessaire.  Le  second  feu  qu'elles  vont  recevoir  n'a  plus  pour  ob- 
jet que  de  fondre  le  vernis. 

La  cuisson  est  donc  en  général  double.  Mais  il  y  a  des  fabrica- 
tions particulières  où  elle  est  simple,  ainsi  qu'on  le  verra  en 
parlant  des  Poteries  grossières  d'Épernay. 

Le  vernis  ordinaire  de  cette  sorte  de  Poterie ,  à  Paris  et  aux 
environs,  est  essentiellement  plombifère  et  composé,  suivant  sa 
couleur,  à  peu  près  dans  les  proportions  suivantes  : 

Le  jaune. 

Iflnium  ou  litbarge 70 

Argile  plastique  de  Vanvres 10 

Sable  siliceux  de  Belleville 14 


{})  Un  tour  à  peu  près  semblable ,  mais  plus  fort  et  perfectionné  ,  étant  employé 
par  les  Potiers  de  grès  cérame ,  J*en  donnerai  la  description  et  la  dimension  au 
chapitre  de  ces  grès.  On  peut  en  voir  d'avance  la  flgure  PI.  ix,  fig.  2. 
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Lt  brun. 

Minium. ^  ^ 64 

Argile  plastique  de  Yanvres ■  l 15 

Sable  de  Believille 13 

Manganèse  de  Romanèche,  près  Mâcon 6 

Nota.  Si  c'était  du  manganèse  d'Allemagne ,  il  en  faudrait  un  peu  moins. 

Le  vert. 

Minium 63 

Argile  plastique  de  Vanvres 16 

Sable  de  Believille 16 

Protoxyde  ou  battiture  de  cuivre  rouge  (i) ,  que  les  Potiers  nom- 
ment Improprement  calamine 3 

Ces  matières ,  mêlées  ensemble  ,  sont  broyées  sous  des  meules 
en  grès  mues  à  bras  à  Taide  d'un  manche  vertical  attaché  sur 
un  point  de  la  circonférence  de  ces  meules.  Les  matières  délayées 
dans  Teau  sont  versées  par  l'œil  de  la  meule. 

Le  vernis  se  met ,  à  Paris ,  par  immersion ,  ou  par  arrosement 
lorsqu'on  ne  veut  vernisser  qu'une  partie  ou  qu'une  face  de  la 
pièce. 

On  procède  à  l'enfournement.  Le  four  dont  je  viens  d'indiquer 
l'espèce  et  la  structure  particulière  a  environ  5  mètres  de  hau- 
teur totale  à  partir  du  sol  du  premier  laboratoire  jusqu'à  la 
voûte  du  second,  sur  a  mètres  3  décim.  de  côté.  Le  foyer,  qui 
est  latéral  et  inférieur,  a  i  mètre  2  décim.  de  hauteur;  le  la- 
boratoire inférieur  2  mètres  3  décim.,  et  le  laboratoire  supérieur 
2  mètres. 

Il  est  terminé  par  une  pyramide  quadrangulaire  qu'on  nomme 
trémie  et  un  tuyau  de  cheminée,  qu'on  peut  fermera  volonté ,  au 
moyen  d'une  plaque  de  fonte  qui  glisse  dans  une  coulisse. 

On  concentre  ainsi  la  chaleur;  on  la  force  à  se  répandre  dans 
les  ateliers  qui  entourent  le  four,  et  où  travaillent  les  tourneurs; 
il  les  chaufte  et  contribue  à  la  dessiccation  plus  prompte  des 
ouvrages. 

Les  pièces  vernissées  sont  placées  dans  le  laboratoire  inférieur 
du  four;  il  n'y  a  pas  plus  d'encastage  pour  elles  que  pour  le  bis- 
cuit; elles  portent  toutes  les  unes  sur  les  autres.  On  a  égard  à 

0)  Quand  ce  sont  des  batUtures  de  cuivre  Jaune ,  il  en  faut  davantage, 
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deux  choses  :  i**  à  placer  dans  le  bas  les  plus  pesantes  et  les  plus 
solides,  et  à  former  des  lignes  et  des  niveaux  à  peu  près  régu- 
liers -,  a"  à  ne  faire  poser  les  pièces  vernissées  que  sur  le  plus 
petit  nombre  de  points  possible  et  sur  les  parties  qui  offrent  le 
moins  de  surface.  Néanmoins  elles  se  collent  sur  ces  points ,  au 
moyen  du  vernis-,  il  en  résulte  des  parties  peu  étendues  qu'on 
appelle  touches,  et  dont  le  vernis  a  été  enlevé  par  son 
adhérence  avec  la  pièce  qui  la  touchait. 

Il  y  a  deux  époques  de  cuisson. 

D'abord  le  petit  feu ,  que  l'on  nomme  trempe,  se  fait  à 
Paris  avec  des  rondins  de  bois  de  chêne  pelard,  c'estrà-dire  sans 
écorce.  On  jette  ces  grosses  bûches  dans  le  foyer,  qui  est  latéral 
et  inférieur.  Il  dure  environ  douze  heures. 

Ensuite  le  grand  feu,  qui  va  toujours  en  croissant  rapidement 
et  qui  se  fait  avec  du  bois  court ,  fendu  en  bûchettes  assez  min- 
ces ;  on  le  jette  de  même  dans  le  foyer,  en  le  croisant  ^  mais 
lorsqu'il  est  bien  enflammé,  on  relève  ce  tas  de  bois  avec  une 
sorte  de  fourche,  et  on  l'applique  contre  la  voûte  du  foyer.  Il  se 
dégage  une  grande  masse  de  flammes  et  de  fumée ,  et  une  partie 
sort  par  une  ouverture  ou  visière  pratiquée  à  la  partie  supérieure 
de  la  porte  du  laboratoire  inférieur. 

Telles  sont  les  principales  opérations  de  la  fabrication  de  la 
Poterie  vernissée  à  Paris,  on  voit  combien  elles  sont  imparfaites. 

Elles  présentent,  dans  d'autres  lieux,  quelques  différences 
que  je  vais  indiquer. 

A  Epemay,  dans  le  département  de  la  Marne,  cette  Poterie  est 
faite  avec  une  argile  plastique  assez  blanche,  et  la  pâte  participe 
en  effet  de  cette  couleur.  Ces  pièces,  qui  sèchent  néanmoins 
promptement,  acquièrent  une  assez  grande  solidité  pour  qu*on 
puisse  les  vernisser  crues.  Un  leur  donne  d'abord  un  engobtf 
terreux  destiné  à  recevoir  le  vernis  et  à  le  fixer.  Le  vernis ,  qui 
est  du  minium,  se  pose  par  aspersion,  pratique  extrêmement 
dangereuse  pour  la  santé  des  ouvriers.  Il  cuit  blanc  et  n'est 
pas  jaune ,  comme  sur  les  Poteries  de  Paris  ]  ce  qui  tient  pro- 
bablement à  ce  que  Targile,  base  de  la  pâte,  est  bien  moins 
ferrugineuse.  Pour  rehausser  cette  couleur  pâle  et  incertaine , 
les  Potiers  aspergent,  sur  le  minium ,  de  l'oxyde  de  manganèse , 
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tiui  produit  des  taches  de  vernis  d'un  violet  sale.  On  porte  alors 
les  pièces  au  four.  On  voit  que  lacuisson  est  simple,  la  pûle  et  le 
vernis  cuisant  à  la  même  température. 

Ces  Poteries  sont  d'une  fabrication  un  peu  moins  grossière 
que  celles  de  Paris  et  vont  assez  bien  au  feu. 

On  a  plutât  proposé  que  fait  des  améliorations  assez  nom- 
breuses dans  la  composition  de  ta  pflte  et  surtout  du  vernis  des 
Poteries  vernissées.  Outre  la  glaçure  sans  plomb  essayée  plutât 
que  fabriquée  d'abord  par  Chaptal ,  ensuite  par  Fourmy ,  beau- 
coup d'autres   ont  été  annoncées  à  diverses  époques. 

Fourmy  n'a  pas  publié  la  composition  de  sa  glaçure.  Nous 
savons  qu'elle  avait  pour  base  des  matières  pulvérulentes  et  fusi- 
bles d'origine  volcanique.  Le  Musée  céramique  de  Sèvres  en  pos- 
sède une  pièce.  Celte  glaçure  est  brune  et  peu  brillante  ,  et  la 
pâte  a  presque  la  dureté  du  grès. 

M.  Feilner,  fabricant  de  poêles  en  terre  cuite,  à  Berlin,  a  pro- 
posé une  glaçure  composée 


Le  tout  fondu  au  four  de  Poteries.  Ce  verre  a  une  couleur  ver- 
dàtre  et  peut  être  placé  sur  la  Poterie  simplement  séchée  sans 
qu'il  soit  nécessaire  de  la  dégourdir.  On  pourra  préparer  cette 
glaçure  dans  des  verreries  avec  des  débris  de  verre  auxquels  on 
ajouterait  soit  de  la  soude ,  soit  du  sulfate  anhydre  d  soude  avec 
du  charbon. 

On  a  encore  proposé  pour  des  pâtes  de  Poteries  communes 
qui ,  en  raison  des  localités  et  de  la  nature  des  argiles  et  marnes 
■qui  entreraient  dans  la  composition  ,  auraient  des  propriétés 
un  peu  différentes ,  les  glaçures  suivantes  : 

N*  a.  Carbonate  de  9Qude  anhydre S 

Sable  Un 8 

Elle  csl  moins  susceptible  de  tressalller. 

N*  3.  ArglEe  lavée.- a 

Finale  de  chaut  (s|)al h  fluor) 1 

Ce  miSlange,  trltlé  en  terre  spongleu»  d'une  eotilctir  brun  foncé,  donne  una 
fUçureJitinepUe. 
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19*  à*  Argile  lavée 4 

Scorie  de  forge 1 

Celui-ci  donne  une  frilte  rouge  noirâtre  et  une  glaçure  noirâtre  très-solide. 

M.  Niesemann ,  fabricant  de  Poterie  à  Leipsick ,  propose  une 
glaçure  composée 

N»  5.   Nilre û 

Potasse û 

Selmarin 8 

Verre  (il  ne  dit  pas  lequel) 3 

Fritter  le  tout. 

M.  Fuchs  : 

fi*  6.  Verre 24 

Silex  en  poudre 24 

Selmarin 1 

Argile  plastique  blanche 2 

Borax 6 

Fondus  ensemble ,  réduits  en  poudre  et  mis  sur  les  pièces  en  dégourdi. 

Ou  bien 

N*  7.  Verre 2 

Silex  en  poudre 2 

Nilre 2 

Potasse 2 

Argile  plastique 1 

Selmarin 1 

Fondus  ensemble  et  mis  sur  les  pièces  simplement  sécliécs  (*}. 

M.  Meigh,  fabricant  de  Poterie  à  Shelton,  en  Staffordshire,  a 
reçu  de  la  Société  des  Arts  de  Londres  une  médaille  d'or  pour 
la  glaçure  suivante  : 

N*  8.  Granité  de  Cornouaiile  (c'est,  comme  on  l*a  déjà  dit,  une  peg- 

matite  dont  le  febpath  passe  à  l'état  de  kaolin)  (*) 34 

Verre-cristal  ou  plombifère il 

Manganèse 33 


100 

Le  tout  finement  trituré  et  mêlé  à  l'eau  en  consistance  de  crème,  est  placé  sur  la 
pièce  préparée  pour  le  recevoir  comme  il  suit  : 

C'est  une  Poterie  à  pâle  rouge.  Quand  elle  est  bien  sèche ,  on 

(1)  Les  prescripUons  n*  1  à  7  sont  Urées  de  la  chimie  technologique  de  Schubarth, 
1835,  t.  I,p.  466. 

(*)  La  phonolithc,  roche  feispathique  d'origine  volcanique,  peut  remplacer  cette 
pegmatite. 
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la  pl*"'nge,  sans  avoir  ëtë  dégourdie,  dans  une  eau  qui  tient  en 
dissolution  de  la  marne  rouge.  Il  se  forme  sur  la  surface  un  en- 
gobc  qui  prépare  la  pièce  à  prendre  plus  également  et  plus  faci- 
lement, quand  elle  a  été  séchéede  nouveau,  la  couveite  précé- 
dente. Elle  est  aioi-s  pr^te  à  passer  au  four,  et  se  trouve  après  la 
cuisson  couverte  d'une  glaçure  d'un  beau  noir,  très-solide,  et 
qui,  ne  contenant  que  la  petite  quantité  de  plomb  que  renferme 
le  cristal ,  ne  peut  avoir  aucune  action  nuisible. 

Mais  cette  glaçure,  pour  présenter  ces  conditions,  doit  être 
appliquée  sur  une  pâte  appropriée  pour  laquelle  M.  Meigh  donne 
la  composition  qui  suit  : 

M« me  commune GS 

Marue  ruuije 10 

Terra  i  brique 16 

On  voit,  comme  je  l'ai  dit  plusieurs  fois,  que  ces  glaçures  sont 
applicables  probablement  avec  succès  aux  localités  pour  les- 
quelles elles  ont  été  faites ,  mais  qu'elles  ne  peuvent  servir  ail- 
leurs que  comme  indication  ;  car  qu'est-ce  que  c'est  pour  nous , 
par  exemple,  que  le  granité  de  Cornouailles,  que  la  marne 
commune,  que  la  marne  rouge,  la  terre  à  briques  de  Shelton? 
Ainsi  cette  glaçure,  essayée  sur  les  Poteries  ordinaires  de  Prusse, 
s'est  trouvée  beaucoup  trop  fusible. 

M.  Leibt ,  dit  M.  Schubartli ,  a  recommandé  le  verre  dissolu- 
ble  par  excès  d'alcali,  qu'on  nomme  wasserglass  ,  en  le 
faisant  par  un  mélange  de  parties  égales  de  soude  et  de  potAsse  -, 
on  y  ajoute  du  carbonate  de  chaux ,  c'est-à-dire  de  la  craie  ou 
tout  autre  calcaire  sensiblement  pur.  Il  se  forme  par  la  cuisson 
un  silicate  de  chaux.  On  ne  dit  pas  que  cette  singulière  glaçure 
ait  été  mise  en  pratique.    (Voir  Additions,  t.  Il,  p.  68a.) 

Quoique  je  me  sois  fait  une  loi  de  ne  pas  publier  toutes  les  re- 
cettes proposées  qui  n'ont  pas  eu  d'application  industrielle ,  j'ai 
cru  pouvoir  indiquer  la  précédente  comme  assez  remarquable,  et 
don  nerlesautresrecettesemployéesen  essai  dans  lesdiiTérents  pays, 
afin  que  les  Potiers  éclairés  qui  voudraient  perfectionner  leur  art 
puissent  choisir,  en  les  modifiant  suivant  les  circonstances  natu- 
relles et  économiques  dans  lesquelles  ils  se  trouvent,  c'est-à-dir« 
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suivant  la  nature  des  matériaux  de  la  pâte  et  de  la  glaçure,  et  sui- 
vant aussi  les  prix  auxquels  ces  matériaux  peuvent  leur  revenir. 

I..es  engobes  sont  d'un  emploi  heureux  et  fréquent  dans  la  dé- 
coration des  Poteries  vernissées  ,  en  cachant  par  leur  opacité  la 
fx)uleur  souvent  incertaine ,  sale  ou  désagréable  de  la  pAte ,  au 
moyen  d'une  couleur  déterminée  et  égale  qui  donne  du  corps  au 
vernis  de  plomb  transparent,  et  fait  tellement  ressembler  ces 
Poteries  à  des  faïences  riches  de  couleurs  qu'il  faut  quelquefois 
recourir  à  l'analyse  pour  les  distinguer  des  faïences  à  émail  stan- 
nifère. 

M.  Niesemann,  fabricant  de  Poterie  commune  à  Leipsick, 
outre  les  nouvelles  glaçures  qu'il  a  composées ,  a  fait  aussi  quel- 
ques améliorations  dans  la  fabrication.  Il  pense  qu'il  ne  faut  pas 
adopter  sans  restriction  l'opinion  que  les  grands  fours  sont  plus 
avantageux  que  les  petits,  et  en  conséquence  il  a  fait  faire  des 
fours  de  4  mètres  de  long,  depuis  le  fond  du  foyer,  qu'on  ap- 
pelle la  fausse  chauffe,  jusqu'à  l'extrémité  du  labora- 
toire, sur  une  largeur  de  2  mètres  35  cent.,  et  une  hauteur  de 
2  mètres.  Le  principal  changement  est  d'avoir  arrondi  les  quatae 
angles  du  rectangle  qui  forme  la  base  du  four  en  les  voûtant  en 
ogive ,  de  manière  à  ce  que  le  feu  circule  par  tout  le  four  avec 
la  même  facilité,  et  se  répartisse  partout  également.  Il  cuit 
beaucoup  plus  de  Poteries  avec  moins  de  bois  et  en  moins  de 
temps,  c'est-à-dire  complètement  en  dix  ou  onze  heures,  tandis 
qu'avant  ces  modifications  la  cuisson  durait  dix-neuf  heures. 
Enfin  il  assure  que  la  Poterie  est  meilleure. 

Lieux  divers. 

Je  vais  maintenant  parcourir  diverses  contrées  de  la  terre  pour 
indiquer  quelques-uns  des  lieux  où  l'on  a  fait  des  Poteries  vernis- 
sées dignes  de  remarque. 

Angleterre.  • — On  fait  peu  de  Poterie  commune  vernis- 
sée en  Angleterre  ;  mais ,  comme  la  plupart  des  autres  branches 
de  l'industrie  céramique ,  celle-ci ,  lorsqu'on  l'exerce,  se  fait  avec 
plus  de  perfection  qu'ailleurs. 
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Les  cngubes,  ee  moyen  facile  de  donner  aux  Poteries  une 
couleur  déterminée,  souvent  vive  et  égale,  el  d'y  faire  adhérer 
les  glaçures,  sont  souvent  employés  ;  les  pièces  sont  générale- 
ment minces,  quand  leur  dimension  le  permet,  el  si  la  pûte  el 
le  vernis  étaient  plus  durs,  celui-ci  moins  plombeux,  ces  Pote- 
ries vernissées  appartiendraient  h  la  classe  des  faïences  fmes. 

Telles  sont  : 

Les  Poteries  de  Sonderlud ,  comté  de  Dorbam. 

Les  grands  vases  à  (leurs  campaniformes,  de  5  décim.  de  hau- 
teur sur  4  de  diamètre ,  à  larges  côles ,  elc. ,  à  pâte  assez  fine , 
à  vernis  Iirillant  et  solide  ,  d'un  verl  jaunâtre,  imitant  le  céla- 
don, de  la  fabrique  de  M.  J.  Rose,  à  Oo«l Brook-n»!* ,  en 
Staropihlre. 

Dans  le  pays  de  a>llei,  et  près  de  Londres,  les  plats  à  rùlis, 
nommés  Wclch-trays,  allant  très-bien  au  feu  ('}. 

Espagne.  —  Un  des  emplois  les  plus  singuliers  des  Poteries^ 
est  celui  qui  consiste  à  les  faire  entrer  dans  les  constructions , 
surtout  dans  celle  des  voûtes;  on  a  déjà  parlé  au  §  6  du  3°  sous- 
ordre  de  l'ordredes  terres  cuites,  t.  I°',p.  3  j8,des  espèces  de  cylin- 
dres appelés  manchons ,  faits  exprès  pour  cet  usage.  On  verra  des 
vases  de  grès  façonnés  exprès  pour  entrer  dans  la  construction 
des  fours  à  grès.  On  retrouve  la  même  application  de  l'art  céra- 
mique en  Espagne,  mais  ici  ce  sont  des  Poteries  vernissées;  il 
n'est  cependant  pas  présumable  qu'elles  aient  été  faites  et  ver- 
nissées exprès  pour  un  tel  usage. 

Le  Musée  céramique  de  Sèvres  possède  deux  sortes  de  vases  en 
Poterie  vernissée  de  6  ft  3  décim.  de  haut  sur  4  b  3  de  diamètre , 
que  M.  Taylor,  qui  en  est  le  donaleur,  a  vu  retirer  du  couvent 
San  Francisco ,  de  Barcelone ,  lors  de  sa  démolition  en  i836. 

Prniio  rbinane.  —  On  fait  auxenvironsde  Coblentz  det 
Poleriesvcrnissèes  d'un  façonnage  cl  d'un  mode  de  décoration  as- 
sez remarquable.  Les  fonds  bruns  sont  beaux  et  glacés,  et  ornés 
de  fleurs  el  oiseaux  de  fantaisie  faits  en  relief  et  colorés  dans  la 


lu  U.  c^r.,  PI.  i\n,ps.\i. 
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pâte,  comme  ce  qu'on  appelle  le  pastillage.  11  en  résulte  que 
certaines  couleurs  sont  généralement  plus  glacées  que  les  autres, 
telles  que  le  brun  et  le  jaune  d'ocre,  tandis  que  le  jaune  de 
paille  et  le  vert  le  sont  moins ,  et  que  la  glaçure  ne  remplissant 
pas  les  cavités,  ne  noie  pas  les  détails.  C'est  un  procédé  de  dé- 
coration que  je  n'ai  encore  vu  mettre  en  usage  que  dans  cette 
circonstance. 

La  Bavière  est  assez  richement  pourvue  de  fabriques  de  Pote- 
ries vernissées  d'une  apparence  bien  plus  séduisante  que  celle  des 
pays  méridionaux  en  général.  C'est  ce  que  la  comparaison ,  qu'on 
peut  faire  dans  le  Musée  céramique  de  Sèvres,  constatera  aisément 
et  clairement.  Ainsi  toutes  les  pièces  fabriquées,  tant  récemment 
que  dans  les  derniers  siècles,  dans  les  environs  de  Ratisbonne , 
de  Landshut,  et  surtout  de  Nuremberg,  présentent,  soit  dans 
leur  dimension ,  soit  dans  l'éclat  de  leur  vernis,  un  caractère  de 
perfection  qui  montre,  que  sauf  l'émail  de  la  faïence  stanni- 
fère  et  la  densité  des  pâtes  qu'on  appelle  terre  de  pipe,  la 
chimie ,  si  généralement  et  depuis  longtemps  cultivée  dans  ces 
contrées  jusque  dans  les  plus  petites  villes,  avait  fourni  aux  Po- 
tiers des  engobes ,  des  couleurs  vitrifiables  et  des  vernis  ploin- 
bcux  non  moins  variés ,  non  moins  brillants ,  que  les  émaux  des 
Arabes  et  des  Italiens. 

1^  beau  vernis  vert ,  l'agencement  des  formes  quelquefois  très- 
compliquées,  la  légèreté  et  le  bon  façonnage  des  pièces,  sont  des 
caractères  distinctifs  de  celte  Poterie-,  les  figures  de  la  PI.  xxxvii 
de  ce  traité  donneront  une  idée  de  ce  caractère.  On  verra  sur  le 
pot  vert  ^Jig.  1 1 ,  que  le  bas-relief  d'ornement  est  sorti  du  moule 
en  plaques  minces  qui  ont  été  collées  sur  la  panse  de  ce  pot ,  mais 
qui ,  s'étant  un  peu  dérangées  dans  cette  opération ,  ont  fait 
manquer  la  continuité  et  l'accord  qui  devaient  régner  entre  les 
deux  parties.  J'ai  vu  dans  le  château  de  Nuremberg  une  assez 
remarquable  collection  de  ces  grands  poêles  qu'on  ne  trouve 
guère  que  dans  ces  contrées  ^  ils  chauffaient  les  vastes  apparte- 
ments du  palais  et  les  ornaient  en  même  temps  *,  tous  très-grands , 
ils  sont  composés  de  plaques  ayant  quelquefois  66  centim.  sur 
70  centim.,  et  enrichis  d'ornements,  de  figures  en  bas-relief  d'un 
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uâsez  beau  caractèrti  et  qui  semblent  indiquer  ta  patrie  d'Holbein. 
l^  coujeur  dominante  de  ces  plaques  est  un  vert  de  cuivre  assez 
foncé,  mais  très-beau;  il  y  en  a  aussi  quelques-unes  de  vernis- 
sées en  brun  et  jaune,  en  couleurs  assez  bariolées.  J'ai  acquis, 
pour  le  Musée  céramique  de  Sèvres,  quatre  des  plus  grandes, 
elles  ont  So  centim.  sur  55  ;  leur  vernis  est  vert,  l'une  d'elles 
porte  la  date  de  iSSj,  l'autre  te  monogramme  ^  ,  celle-ci 
représente  Alexandre  le  Grand.  Le  Musée  possède  en  outre 
deux  petits  plats  sans  date ,  mais  probablement  de  la  même 
époque  que  les  précédents;  ils  portent  des  figures  en  blanc 
entourées  de  vernis  de  diverses  couleurs  et  très-brillants  , 
dont  l'une  (Traité,  PI.  wwi, Jig.  8)  a  la  chevelure  do- 
rée, genre  d'omemenlation  fort  rare  dans  celte  sorte  de  Po- 
terie. 

On  voit,  dans  la  salle  des  antiques  et  du  moyen  Age  de  la  bi- 
bliothèque royale,  un  grand  plat  de  cette  même  Poterie  ayant 
43  centim.  de  diamètre,  enterre  cuite,  à  pale  assez  line,  assez 
dure,  assez  blanche  même,  ayant  par  conséquent  plusieurs  des 
qualités  de  la  pille  de  faïeni;e  fine,  et  enduit  intérieuremeM 
d'un  vernis  vert  de  cuivre,  à  la  manière  des  Poteries  de  Nurem- 
berg; il  est  couvert  d'ornements  en  relief  de  toute  sorte,  notam- 
ment des  armoiries  de  France  et  de  Bretagne,  du  temps  de 
Charles  VU! ,  avec  les  instruments  de  la  passion  ;  mais  ce  qui  nous 
intéresse  particulièrement  c'est  qu'il  porte  une  date,  celle  de 
i4ii.  (r.PI.LVii,fe.  i3.) 

Suisse.  —  Lespiècesdésignéesaucatalogue  du  Musée  soua  les 
n"  5ç)  et  60 ,  viennent  des  fabriques  de  Heimberg  près  de  Thun  ■ 
canton  de  Berne;  les  deux  premières  ont  été  achetées  par  moi 
en  18H3  dans  la  fabrique  de  M.  Thurnîger;  elles  ont  cette  colo- 
ration dure  et  tranchée  qui  caractérise  en  général  les  ornements 

Dans  ce  petit  district  de  Heimberg,  depuis  Thun  même  jus- 
qu'à environ  1  kilom.  au  delà ,  sur  la  route  de  Berne ,  il  y  a  plus 
de  5o  Potiers. 

La  pâle  de  cette  Poterie  est  composée  de  deux  argiles  qui  vien- 
nent des  environs:  l'une  rougefilre  vient  de  Merlingen,  l'autre  de 
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Steffisbourg  dans  le  Heimberg  ;  avant  d'être  cuit  ce  mélange  est 
gris  de  fumée  •,  on  donne  aux  pièces  diverses  couleurs  par  des 
engobes  argileux  mêlés  naturellement  ou  artificiellement,  de 
divers  oxydes  métalliques ,  le  rouge  par  l'argile  ocreuse ,  le  brun 
par  le  manganèse ,  et  le  blanc  par  une  argile  blanche  exempte 
de  fer. 

Les  engobes  sont  comme  à  rordinaire  mis  sur  le  cru  bien  sec  ^ 
sur  ces  enduits  argileux  on  place  des  ornements  grossiers  mais 
très-variés ,  avec  des  bouillies  d'argile  colorées  par  des  oxydes 
très-tingents  :  Tantimoine,  le  cuivre,  le  cobalt  et  encore  le  man- 
ganèse. 

Ces  couleurs  sont  dans  de  petites  écuelles  ou  casseroles  res- 
semblant à  des  lampes  dont  le  bec'iest  muni  d'un  tuyau  de  plume 

^^-^     «S55>^r^si_     ^^  ^^^  '  ^""^  femme  fait ,  avec  la 
i;=^;:^^^^yp^^iW^^^^^^^W^M  couleui  qui  sort  par  ce  tuvau, 
y;^^^^^^^'^    les  points,  les  linéaments,  et 
M«  56.  autres  figures  dont  elle  veut  or- 

ner le  vase  -,  la  variété  d'ornements  que  ces  Potiers  savent  don- 
ner à  leurs  pièces ,  avec  ces  simples  moyens ,  est  considérable  (*). 
Le  vernis  est  simplement  du  minium  qui  est  mis ,  par  saupou- 
drât! on  ,  sur  le  cru  bien  sec. 

La  pâte,  l'engobe,  les  ornements  et  le  vernis  sont  cuits  en- 
semble, en  un  seul  feu,  dans  des  fours  en  cylindre  couché  et  à 
foyer  inférieur.  On  cuit  au  bois  de  sapin. 

France.  —  Bépartement  de  l'Allîer.  — •  A  Saligny ,  à  Ghcva- 
gnes  surtout,  et  dans  d*autres  lieux  de  Tarrondissement  de 
Moulins,  le  vernis  est  brun  marron  jaspé,  et  doit  souvent  cette 
couleur  assez  chaude  à  l'introduction  des  scories  de  forges  si 
abondantes  dans  ce  département. 

Les  Poteries  du  département  de  l'Aude  sont  nombreuses^ 
celles  de  Oaitelnaadary  sc  fout  remarquer  par  l'emploi  fréquent 
des  engobes  blancs  ,  comme  pour  doubler  la  couleur  de  chaque 
pièce,  et  donner  au  vernis  une  étenteplus  égale. 

(1)  Voyez  les  figures  12  et  13  de  ta  PI.  xixi ,  de  l*Âtlas  du  Musée  céramique,  qui 
en  donneoi  une  faible  idée. 
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Un  des  plus  ingénieux  emplois  des  engobes  partiels  est  leur 
association  avec  les  couleurs  vitrifiables ,  épaisses  et  fusibles  qui 
peuvent  les  recouvrir  ou  les  déranger  avec  une  régularité  remar- 
quable. J'en  donne  un  exemple  dans  une  écuelle  ou  petite  ter- 
rine faite  à  Bord,  près  Ravel,  département  du  pny-de-Dôme , 
(PI.  Lvu^jig,  9,  A  B).  Sa  pâte  est  d'un  jaune  rosâtre  sale-,  la 
pièce  est  très-mal  façonnée.  On  l'a  d'abord  revêtue  intérieure- 
ment d'un  engobejauned'ocre  pâle,  puis  d'un  autre  brun  rouge, 
assez  beau.  On  a  tracé  sur  ce  dernier,  avec  une  argile  blanche, 
des  lignes  parallèles  entre  elles  et  au  bord  de  la  jatte ,  puis  le  Po- 
tier a  placé  sur  les  premières  lignes ,  de  distance  en  distance , 
mais  très-inégalement,  une  goutte  épaisse  de  couleur  très-fon- 
dante alternativement  brune  et  verte.  11  a  couvert  le  tout  d'un 
vernis  de  plomb  très-transparent.  Au  feu  les  gouttes  de  couleur 
brune  et  verte  ont  fondu ,  ont  coulé  des  bords  vers  le  fond  de  l'é- 
cuelle  en  larmes  assez  régulières ,  poussant  devant  elles  la  partie 
de  chaque  bandelette  blanche  qu'elles  rencontraient  en  coulant, 
sans  passer  dessus  aucune  d'elles,  mais  les  réduisant  à  la  ténuité 
d'un  fil  très-mince ,  sans  jamais  les  mêler ,  en  sorte  qu'on  compte 
à  droite  et  à  gauche  à  l'extrémité  de  ces  larmes,  autant  de  lignes 
blanches  fines  et  serrées  qu'il  y  a  de  bandelettes. 

La  propriété  de  viscosité  des  matières  vitreuses  qui  les  empê- 
,  che  de  se  mélanger  dans  la  fusion ,  se  montre  ici  se  continuant* 
dans  les  deux  matières  terreuses  brun  rouge  et  blanches  qui 
constituent  les  engobes.  C'est  au  reste  une  application  par  fusion 
du  principe  de  marbrerie  du  papier,  etc. 

On  attribue  aux  fabriques  de  oiermont  (poy- de-Dôme) 
des  Poteries  à  vernis  très-brillant,  couleur  brun  jaunâtre  nuancé 
comme  Técaille  de  tortue.  Ce  vernis,  très- beau,  n'est  pas  mo- 
derne. On  le  rapporte  à  l'année  1720.  On  ne  le  fait  plus  mainte- 
nant. Le  Musée  céramique  de  Sèvres  possède  un  porte-huilier  de 
cette  teinte.  11  est  à  galerie  composée  de  losanges  à  jours. 

Les  arkoses  (roche  composée  de  grains  de  quarz  et  de  grains 
de  felspath  décomposé)  laissent  par  leur  désagrégation  un  kaolin 
impur  et  micacé  qui  entre  comme  argile  dans  la  composition  des 
Poteries  vernissées  de  Sauxillange,  où  je  l'ai  vu  employer.  Il 
donne  à  ces  Poteries  beaucoup  de  légèreté  avec  beaucoup  de  solidité . 
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Près  Mineg,  département  du  Gard,  il  y  a  une  fabrique,  celle 
de  M.  Boisset,  à  Anduze,  qui  fait  des  pièces  d'une  très-grande 
dimension  ^  elles  sont  ornées  d'un  vernis  blanc,  jaunâtre,  marbré 
de  brun  violâtre ,  de  verdâtre,  etc. 

Le  Musée  de  Sèvres  possède  un  de  ces  vases,  qui  a  i  mètre  de 
haut  sur  y  5  cent,  de  diamètre  à  l'ouverture. 

A  Rohn,  et  surtout  à  &ieiix,  département  du  Morbihan,  on 
façonne  des  Poteries  communes  vernissées  avec  une  précision  de 
tour  et  une  légèreté  fort  rares  dans  cette  sorte  de  Poterie. 

Malgré  l'ancienneté  et  la  popularité  de  fabrication  de  cette 
Poterie,  si  facile  à  faire  et  si  répandue,  on  trouve  encore  des 
lieux  où  Ton  peut  appeler  étranges  quelques-uns  des  procédés  de 
fabrication  qu'on  y  pratique ,  tels  sont  ceux  qui  sont  suivis  dans 
les  départements  du  Morbihan  et  du  Finistère ,  à  peu  de  dis- 
tance de  Xtfrient,  et  qui  m'ontétécommuniquésparM.  A. Bruyère, 
fabricant  aisé  et  instruit. 

Ce  sont,  comme  en  Amérique,  des  femmes  qui  façonnent 
la  Poterie.  Les  hommes  font  le  mélange  des  terres  et  mar- 
chent la  pâte.  Lorsque  les  pièces  ont  été  façonnées  à  la  main  et 
séchées ,  elles  sont  bonnes  à  cuire ,  les  unes  sans  vernis ,  et  les 
autres,  telles  que  des  casseroles,  des  cafetières,  des  jattes  à  lait, 
sont  vernissées,  mais  plutôt  en  dedans  qu'en  dehors. 

Ijb  vernis  plombeux  se  compose,  non  pas  de  minium,  ni  de 
litharge ,  ni  de  galène ,  mais  de  plomb  métallique.  C'est  là  le  fait 
remarquable.  On  prend  ou  du  petit  plomb  de  chasse ,  ou  des  ro- 
gnures de  plomb  ^  on  les  réduit  en  grains  et  ràpures  le  plus  petits 
possible,  et  comme  il  ne  serait  pas  possible  de  suspendre  un  tel 
vernis  dans  aucun  liquide ,  on  mêle  ces  grenailles  et  ràpures  de 
plomb  avec  de  la  bouze  de  vache,  de  manière  à  en  faire  une  es- 
pèce de  pâte  ou  bouillie  très-épaisse ,  qu'on  étend  sur  les  parties 
de  la  pièce  qu'on  veut  vernisser.  Dans  quelques  parties  du  Finis- 
tère ,  on  fait,  pour  suspendre  le  plomb ,  une  bouillie  épaisse  avec 
de  la  farine  de  sarrasin ,  dit  blé  noir. 

On  porte  ces  pièces  revêtues  de  cet  enduit  dans  le  four ,  où 
elles  cuisent  à  une  faible  température ,  suffisante  cependant  pour 
que  le  plomb  s'oxyde,  se  combine  avec  la  silice  de  la  pâte,  et 
donne  aux  pièces  un  vernis  vitreux  pur  très-bien  étendu  et  d'une 
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rert  foncé  semblable  à  celle  du  phosphate  de  plomb.  Les 
s  de  plomb  ne  se  fondent  pas  toutes  tellement  qu  on 
a\n  voie  encore  des  gmins  à  peine  déformés  sur  ceitaîues  piè- 
m.  1.0  Musée  céramique  de  Sèvres  en  a  reçu  de  M.  Bruyère ,  qui 
font  voir  la  composition  simple  et  remarquable,  mais  bien  im- 
parfailo,  de  ce  vernis  plombifère. 

Le  four  est  un  cylindre  bas ,  qui  n'est  pas  fermé  par  en  liaut. 
Son  mur  circulaire  présente  sur  ses  parois  intérieures  des  con- 
duits ouverts  prismatiques  à  base  rectangulaire.  Le  foyer  est  le 
$ul  même  du  four ,  et  sa  voûte  est  formée  par  les  pièces  à  cuire. 
H  y  a  deux  bouches  opposées. 

Los  pièces  s'enfournent  en  échappade, 
ou  plutôt  en  charge,  les  unes  sur  les  au- 
tres, sans  aucun  moyen  ni  de  soutien  ni 
de  séparation.  On  évite  le  plus  possible  le 
contact  entre  elles  des  pailles  vernissées. 
On  emploie  pour  la  cuisson  des  fagots  ou 
bourrées  de  gênât ,  de  bruyère  et  autres 
broussailles.  Pendant  le  feu ,  on  jette  sur 
la  Poterie,  qui  n'est  recouverte  par  au- 
cun toit ,  ou  bien  on  glisse  dans  ies  inters- 
tices, de  petits  branchages  et  des  faisceaux 
de  feuilles  de  sapin  pour  porter  un  peu  de 
chaleur  dans  les  parties  exposées  à  l'air. 
Je  donne  ici,  n"  S^,  A  B  C  ,  un  croquis 
d'après  M.  Bruyère  de  ce  singulier  four. 
Je  n'ai  décrit  ce  four,  cette  cuisson,  ce 
façonnage  et  ce  vernissage  que  comme 
un  exemple  curieux  de  la  méthode  la  plus 
simple,  mais  la  plus  imparfaite,  de  fuire  "'  "■ 

de  mauvaise  Poterie  dans  le  xix"  siècle ,  sous  le  triple  rapport  du 
façonnage ,  de  la  pilte  et  du  vernissage. 

Le  bourg  de  xiicalcfit ,  dans  le  département  de  la  DrAma,  d'en- 
viron 4tO<)(>  âmes,  est  remarquable  par  le  grand  nombre  de 
fabriques  de  Poteries  qu'il  renferme. 

On  en  comptait  en  i  S'i^  plus  de  go ,  employant  environ  900 
ouvriers.  On  évalue  à  900,000  fr.  la  somme  que  la  vente  de  ses 
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produits ,  en  France  et  en  Espagne ,  fait  entrer  par  an  dans  cette 
conunune. 

Le  vernis  est  fait  avec  du  sulfure  de  plomb  (alquifoux)  venant 
cVEspagne. 

On  assure  que  ces  Poteries  vont  très-bien  au  feu.  On  les  a  es- 
sayées sous  ce  point  de  vue  à  Sèvres ,  où  elles  ont  été  employées 
longtemps  sans  accident.  Cependant,  sur  la  plupart  d'entre  elles, 
le  vernis  est  tressaille ,  et  malgré  ce  défaut  apparent  les  matières 
grasses  n'ont  pas  pénétré  à  travers  ces  gerçures,  et  jamais  les 
pièces  n'ont  pris  ce  qu'on  appelle  Todeur  et  le  goût  de  graillon. 

Il  n*y  a  rien  d'important  sur  les  fabriques  de  Poteries  de  Paris , 
que  je  n'aie  dit  dans  les  généralités  ;  il  en  est  de  même  de  celles 
de  la  Seine-Inférieure,  Rouen,  Forges-les-Eaux ,  etc.  Dans  ces 
endroits  la  fabrication  des  faïences  et  des  grès-cérames  a  plus  oc- 
cupé les  Potiers  que  celle  des  Poteries  vernissées -,  néanmoins, 
je  dois  dire  que  les  Poteries  de  Martincamps  ont  une  assez  grande 
et  bonne  réputation  de  solidité  de  vernis  et  d'imperméabilité. 

On  fait  à  Forget-let-Saux,  département  de  laseln^inférieore, 
une  Poterie  vernissée  à  pâte  rouge  ou  brunfttre ,  d'un  bon  fa- 
çonnage et  d'une  assez  grande  minceur;  elle  est  recouverte  d'un 
vernis  noir  tirant  un  peu  sur  le  brun ,  avec  quelques  reflets  mé- 
talloïdes, mais  mince  et  surtout  très-dur,  il  ne  peut  pas  être 
rayé  par  la  pointe  d'un  bon  couteau  appliquée  avec  effort ,  ce  qui 
indique  une  qualité  précieuse ,  due  probablement  à  l'état  d  oxy- 
dation du  fer  et  à  son  mélange  convenable  avec  du  manganèse. 

Sardaigne.  On  fait  en  Sardaigne  de  la  Poterie  vernissée,  don 
on  tire  la  marne  argileuse  qui  en  est  la  base ,  de  la  grande  plaint 
d'aliuvion,  dite  la  Campidane. 

Le  vernis  est,  comme  à  l'ordinaire,  le  plomb  de  la  Galène  e 
le  sable  siliceux,  mais  pour  lui  donner  plus  de  corps  et  de  soli- 
dité on  met,  sur  la  pièce  bien  sèche,  un  engobe  fait  avec  une 
terre  blanche  de  Miradda;  c'est  sur  cet  engobe  également  bien 
sec  que  se  pose  le  vernis. 

I^s  pièces  sont  tournées  très-minces  (Extrait  d'une  noie  de  M.  Albert 
de  a  MarDora.) 
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lV>torie  à  pâte  opaque,  colorée  ou  blanchâtre,  tendre^ 
À  loxlure  lûclie ,  à  cassure  terreuse,  recouverte  d'un 
ôniail  opaque,  ordinairement  stannifère. 

1^  a  P  :\  1 0  osi  composée  (l*argiie  figuline ,  de  marne  argileuse 
ot  do  sable  ;  les  argiles  sont  lavées. 

La  (ilaç.  uro  est  toujours  opaque,  plombifère  et  toujours 
stannifère. 

Le  Façonnage  est  grossier ,  rapide  \  le  tournage  ne  con- 
siste quelquefois  qu'en  ébauchage  assez  soigné,  mais  plus  sou- 
vent le  tournassage  a  lieu  ;  ils  se  pratiquent  aioi^  Tun  et  l'autre  sur 
le  tour  et  non  sur  la  roue. 

Les  pièces  qui  ne  sont  pas  rondes  et  les  pièces  de  garniture  se 
font  presque  toutes  au  moule. 

La  Cuisson  est  double \  on  cuit  d*abord  les  pièces  en  bis- 
cuit à  une  température  qui  s'étend  du  rouge  cerise  au  rouge 
blanchâtre ,  et  ensuite  en  émail  à  une  température  un  peu  supé- 
rieure, en  sorte  que  la  cuisson  pourrait  être  simple  s'il  n'y  avait 
pas  de  grandes  difficultés  à  mettre  Tcmail  sur  le  cru. 

Le  Four  est  généralement  rectangulaire ,  terminé  en  demi- 
cylindre  couché,  il  est  très-haut,  à  bouche  latérale  et  foyer  infé- 
rieur, il  n'y  a  généralement  qu'un  laboratoire  (Voyez  PI.  xxxiv, 
fig,  I ,  A  et  B). 

L'encastage  des  pièces  émaillées  se  fait  en  échappade  et  dans 
des  cazettes  à  pernettes.  Le  cru  seul  est  enfourné  en  charge. 

Le  même  four  cuit  le  cru  et  le  vernis. 

Le  cru  est  cuit  en  biscuit  dans  la  partie  supérieure  (1'.)  du  la- 
boratoire et  le  biscuit  émaillé  dans  la  partie  inférieure  (L). 

Tels  sont  les  procédés  de  fabrication  qui  appartiennent  à  celte 
sorte  de  Poterie  et  qui  la  caractérisent. 

Les  faïences  comnmnes  ont  peu  de  ténacité  \  cependant  quel- 
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ques-unes  acquièrent  assez  de  densité  pour  être  rendues  sonores 
par  le  choc-,  elles  vont  rarement  sur  le  feu  :  aussi  les  faïenciers 
distinguent-ils  dans  cette  Poterie  les  terres  à  feu  de  celles  qui  ne 
peuvent  pas  résister  sans  se  fêler  à  Faction  du  feu  dans  les  usages 
domestiques. 

La  porosité  de  leur  pâte  est  corrigée  par  Témail  épais  qui  la  re- 
couvre ,  mais,  qui,  très-sujet  à  tressailler,  c'est-à-dire,  à  se  gercer, 
ne  remplit  pas  toujours  son  objet.  La  couleur  sale  et  incertaine  de 
cette  pâte  est  cachée  ou  dissimulée  par  Topacité  de  Témail  ou  par 
la  couleur  foncée  du  vernis  presque  opaque  dont  on  recouvre  ces 
Poteries. 

Celles  qui  sont  bien  fabriquées  sont  d'un  emploi  très-durable , 
et  par  conséquent  assez  économique ,  car  d'ailleurs  le  prix  de  la 
faïence  blanche  est  assez  élevé ,  les  assiettes  se  vendent  de  2  fr. 
60  c.  à  4  fr.  la  douzaine  ^  mais  quand  la  fabrication  est  négligée , 
surtout  à  l'égard  de  remaillage ,  cette  Poterie  présente  de  graves 
défauts  ;  non-seulement  Témail  se  fendille ,  mais  il  se  détache  en 
écailles ,  le  biscuit  coloré  et  poreux  est  mis  à  nu  et  les  pièces 
deviennent  en  peu  de  temps  hors  de  service. 

Fabrication  actuelle. 

C'est  à  Paris ,  à  Sceaux  près  Paris ,  à  Rouen ,  à  Nevers ,  à  Lu- 
Tiéville,  etc.,  que  sont  situées  en  France  les  fabriques  les  plus 
considérables  de  cette  sorte  de  faïence. 

En  prenant  celle  de  Paris  pour  exemple,  je  ferai  suffisam- 
ment connaître  les  particularités  de  cette  fabrication ,  qu'il  me 
paraît  suffisant  d'exposer. 

On  y  fabrique  les  deux  sortes  de  faïence  que  j'ai  indiquées  plus 
baut ,  c'est-à  dire ,  la  faïence  blanche  et  )a  faïence  brune  ou 
terre  à  feu. 

Les  vases  qu'on  fait  avec  la  première  ne  peuvent  aller  sur  le 
feu  sans  se  briser  :  ceux  qui  sont  de  faïence  brune  vont  au  con- 
traire au  feu  avec  une  sûreté  qui  leur  donne  dans  l'économie 
domestique  un  grand  avantage  sur  de  plus  belles  faïences  ;  on 
croit  pouvoir  attribuer  cette  différence  à  la  prédominance  de 
l'argile  sur  la  marne  calcaire. 
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Composition  des  Pâtes  et  Glaçures. 
1*  La  faïence  brune  se  compose  à  Paris  : 

D'argile  plastique  0*Arcueil Sd 

De  marne  argileuse  TerdAtre  supérieure  au  gypse.  ...  32 

De  marne  calcaire  blanche  des  terrains  gypseux.  ...  !• 
De  marne  sableuse  ou  saMe  impur  marneux  jaunâtre 

supérieur  au  terrain  gypsenx  de  Picpus 38 

100 

^"^  La  faïence  blanche  de  Paris  se  compose  : 

D*argUe  plastique  d*Ârcueil 8 

De  marne  argileuse  verdâtre. 36 

De  marne  calcaire  blanche. 28 

De  sable  impur  et  marneux  jaunâtre 38 

100 

Je  ne  donne  ces  proportions  que  comme  un  exemple  de  com- 
position ;  elles  varient  suivant  les  lieux  et  les  opinions  des  fabri- 
cants ,  mais  en  général  ils  reconnaissent  : 

i^  Que  le  mélange  des  argiles  et  des  marnes,  convenables  pour 
la  fabrication  de  la  foïence  blanche  et  brune ,  doit  renfermer  de 
la  silice,  de  Talumineet  du  carbonate  de  chaux  k  peu  près  dans 
les  proportions  suivantes  (*)  . 

Falèiee  Maach*.  Faleaee  knwe. 

Alumine  ferrugineuse 35  38 

SiDce. 58  57 

Carbonate  de  chaux 7  5 

100  100 

2*  Que  la  marne  blanche ,  en  rendant  le  biscuit  de  la  firîence 
plus  sonore ,  le  rend  en  même  temps  moins  propre  à  résister 
aux  changements  de  température  dans  les  usages  domestiques. 

3"*  Que  Targile  plastique  est  introduite  dans  les  compositions 
pour  empêcher  Témail  d'écailler. 

Je  donne  ici  l'analyse  de  plusieurs  pâtes  de  faïences  privées  de 
leur  émail ,  qui  ont  été  faites  dans  le  laboratoire  de  Sèvres. 

(>)  Bastcraiie,  u^rt  de  fabriquer  la  Faïence,  1828,  p.  33.  Je  doute  un  peu 
de  Tefficacité  de  ces  proportions ,  qu*une  expérience  bien  sulTie  et  l'analfse  chl* 
miqne  n*ont  pas  confirmé  ;  ce  qui  me  paraît  certain ,  c'est  que  la  chaux  introduite 
dans  la  composition  de  la  pâte  de  faïence ,  la  rend  d*aatant  plus  fragile  par  le  feu 
qu'il  y  en  a  daTantage.  On  en  verra  la  confirmation  plus  bas  dans  les  analyses  que 
M.  Barrai  a  faites  des  faïences  pour  poêles. 
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«2  s  faïence  ÉMàILLËE* 

On  voit  d'abord  que  la  température  à  laquelle  cette  Poterie  est 
cuite,  in^ine  celle  qui  est  nécessaire  pour  parfondre  complète- 
ment IVinail  dur,  stannifère^  dont  on  trouvera  plus  bas  la  compo- 
sition ,  n'a  pas  sutli  pour  dégager  complètement  l'acide  carbo- 
nique, puisque  toutes,  à  l'exception  de  celle  de  Bernard  Palissy, 
font  efrer>esi'ence.  Néanmoins,  comme  il  faudrait  44 P^^î^^^^'^* 
cide  carlH>nique  iH)ur  en  saturer  56  de  chaux,  il  est  clair  qu'une 
|Kii  tie  en  a  été  nluissée ,  et  que  la  chaux  mise  à  nu  s*cst  combinée 
aveo  la  silice. 

\a  ressemblance  de  oomi^osition  des  faïences  d'Espagne  et  des 
faïences  d*ltalie  est  ivmarquable,  surtout  par  la  proportion  de 
magnésie,  et  coïncide  aviH*  celle  des  formes,  de  Taspect,  de  Té- 
nmil,  du  mode  de  décoration  et  de  coloration,  et  surtout  du  goiit 
des  lustivs  métalliques.  Ce  «concours  tend  à  établir  que  toutes 
\leu\  ont  la  même  origine,  c'est-à-dire  qu'elles  viennent  de 
rorient. 

I.a  faïence  de  Bernard  Palissy  se  rapproche  notablement  des 
faïtMïees  fines  ou  terre  de  pipe ,  mais  elle  renferme  un  peu  de 
chaux,  plus  de  silice  proportionnellement  à  Taluminc  que  la 
|>Ate  de  faïence  fine  5  enfin  son  émail  est  évidemment  stannifère. 
i'es  caractères  m*ont  décidé  à  la  laisser  parmi  les  faïences  émail- 
lées. 

('omme  on  pouvait  s'y  attendre ,  les  faïences  si  calcarifères 
devaient  fondre  au  grand  feu.  En  effet,  toutes,  à  l'exception  de 
celle  de  Bernard  Palissy,  ont  fondu  en  un  verre  liquide ,  à  surface 
concave  et  lisse ,  de  couleur  vert  brun  jaunâtre  foncé.  La  pâte  de 
la  faïence  de  Bernard  Palissy  n'a  point  fondu ,  mais  les  fragments 
se  sont  (^ouverts  de  petites  bulles  ou  boursouflures  ferrugineuses. 
Jt»  reviendrai  sur  ce  sujet  en  parlant  des  faïences  particulières 
«le  ce  célèbre  Potier. 

(Maçuros.  Elles  sont  différentes  pour  les  deux  sortes  de 
faïenre,  mais  toutes  deux  sont  opaques^  dans  l'une,  qui  est 
a  IVNtéricur,  l'opacité  est  donnée  par  une  matière  terreuse,  et 
iluns  l'auliv,  qui  est  à  Tintérieur,  par  l'oxyde  d'étain. 

l/t'iiiail  brun  de  faïence  brune  est  composé  à  peu  près  comme 
il  suit  : 
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Minium 52  53 

Manganèse 7  5 

Poudre  de  brique  fusible  (on  prend  à  Paris 

celle  de  Sarcelles) til  42 

100        100 

On  se  contente  de  réduire  ces  nnatières  en  poudre  et  de  les 
mêler  dans  Teau,  de  manière  à  obtenir  une  bouillie  claire. 

L'émail  blanc  de  la  faïence  blanche  est  essentiellement  com- 
posé d'oxyde  d'étain ,  d'oxyde  de  plomb ,  de  sable  quarzeux ,  de 
selmarin  et  de  soude. 

Les  oxydes  d'étain  et  de  plomb  sont  mêlés  par  leur  calcina- 
lion  en  commun  dans  un  petit  four  à  réverbère  qu'on  appelle 
Fournette.  La  réunion  de  ces  deux  oxydes  donne  une  pou- 
dre jaunâtre  et  qui  porte  le  nom  de  calcine  ,  et  qui  devient 
la  base  de  Témail  blanc.  Celui-ci  est  fait  par  le  mélange  de  ces 
matières,  métalliques,  siliceuses  et  salines,  au  fond  du  foyer  du 
four,  dans  une  place  que  Ton  nomme  bassin.  Elle  est  indiquée 
en  (c)  dans  la  figure  i ,  de  la  planche  xxxiv. 

Les  compositions  varient  un  peu  suivant  les  localités  ,  la 
matière  des  pâtes  et  le  but  que  se  propose  le  fabricant. 

Je  donne  ici  la  plus  dure ,  n"  i ,  c'est-à-dire  celle  qui  est  la 
plus  chargée  d'étain,  et  la  plus  tendre,  n®  a ,  qui  renferme  plus 
de  plomb,  et  qui  est  la  plus  usitée  (*). 

N«»  1.  N*  2. 

Id^oxyde  d*etain.  .    23 \         ^d'oxyde  d'étain.  .    18  \ 

d'oxyde  de  plomb.  J7  ^^     d'oxyde  de  plomb.  JB2  j     ^^ 
100  y  \  100 7 

Minium 2 » 

Sable  deDecise,  près  Nevers kfi Ul 

Sel  marin S 3 

Soude  d*Alicante 2 3 

100  100 

Quand  on  n'a  pas  de  sable  de  Nevers,  qui  est  un  peu  fusible , 

(I)  Ces  compositions  sont  tirées  de  Touvrage  déjà  cité  de  M.  Bastcnaire  d*Ao« 
DcniiD ,  p.  328  et  suivantes  ;  nous  ne  pouvions  en  espérer  de  meilleures ,  ni  de 
plus  sûres,  étant  données  par  un  praticien  éclairé. 
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on  le  remplace  par  du  sable  quarzeux  pur,  et  il  faut  alors  aug- 
menter la  dose  du  fondant  comme  il  suit  : 

.V  3.  N<»  4. 

1^ d'oxyde  d*tfuin.  .    23 \  /d'oxyde  d'éuin.  .    18  \ 
d'oxyde  de  plomb.    77  Lj  )  d'oxyde  de  plomb,    82  L  5 

100;  [                                100/ 

Sable  quarzeux  lavé 45 45 

Minium 2 » 

Selmarin 5 7 

Soude  d'AUcanle 3 3 

100  100 

lui  masse  fondue  n*est  pas  toujours  blanche  en  sortant  du  bas- 
sin :  elle  est  mt^me  quelquefois  presque  noire  en  raison  des  ma- 
tioivs  charbonneuses  qu'elle  renferme  et  qui  n'ont  pas  pu  se 
détacher  ;  mais  broyée  et  refondue  sur  les  pièces ,  elle  donne  la 
couleur  blanche  (|u'on  a  voulu  obtenir. 

On  évalue  à  60  ou  70*  du  pyromètre  de  WedgA^'Ood  la  tempéra- 
turtMUH'cssaire  pour  fondi*e  Témail  dans  le  bassin. 

I /émail  do  la  faïence  peut  être  coloré  en  jaune  ^  en  vert  pur  et 
vert  pistache ,  en  bleu  ()ar  les  oxydes  métalliques  suivants  : 

itmaUjaune, 

J^\m\\  bUnr 01 

Jauiio  d(»  NaplM,  cVut-A-dlrr  oxyde  d'aïuimoir.c 0 

iimail  bhu, 

t\m\\  ItUnc 05 

0\>d««  d««  rtamU  à  réU(  U'atHr 5 

h^mail  vert  pur,  ' 

rMimll  liUno 05 

lUlItlurt*  dit  nihiti  (pnitoxydo) 5 

iimail  «'#rf  piaiarhe, 

Kiimll  lilaiir 04 

Piulu^ydp  d«  l'Mt^nt 4 

U\\\w  di«  Niiplt««i  .  *  • • 2 

ifmaii  viohU 

l^itmll  liUiti* ^     06 

l*ii)tiiydtt  du  iiiNii|iaii6«o. • 4 
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Ces  couleurs  se  donnent  quelquefois  à  l'émail  même,  en  in- 
troduisant dans  sa  composition  les  oxydes  colorants  ;  quelque- 
fois aussi  on  se  contente  de  les  ajouter  à  l'émail  broyé. 

Il  faut  éviter  de  mettre  à  côté  de  pièces  émaillées  en  blanc  des 
pièces  colorées  en  vert  ou  en  bleu;  ces  couleurs  sont  susceptibles 
de  teindre  le  blanc  par  volatilisation. 

•  L'émail  brun  ou  blanc  broyé  bien  finement  et  suspendu  dans 
l'eau  à  l'état  d'une  bouillie  claire  se  met  sur  les  pièces  par  im- 
mersion, lorsque  la  pièce  doit  être  entièrement  blanche,  et  en 
partie  par  immersion ,  en  partie  par  arrosement ,  lorsque  la  pièce 
doit  être  brune  ou  colorée  en  dehors  et  blanche  en  dedans. 

On  trempe  d'abord  la  pièce  dans  l'émail  de  l'extérieur,  en  la 
plongeant  jusqu'au  bord;  l'ouvrier  la  tient  en  dedans.  On  laisse 
raffermir  cet  émail  extérieur  ;  puis  reprenant  la  pièce ,  on  y  met 
l'émail  blanc  intérieur  en  le  versant  au  moyen  d'une  cuiller  ou 
d'une  tasse  ;  on  étend  cet  émail  dans  tout  l'intérieur  par  un  mou- 
vement approprié ,  et  on  verse  l'excédant  dans  le  baquet. 

I^s  pièces  émaillées  à  épaisseur  convenable  ont  besoin  d'être 
retouchées  dans  les  parties  où  l'émail  manque  :  il  faut  en  outre 
ôter  celui  qui  est  sous  le  pied  de  la  pièce ,  pour  l'empêcher 
d'adhérer  sur  son  support  lorsqu'on  la  cuira. 

Cette  opération  se  fait  avec  une  brosse.  Il  en  résulte  une 
poussière  siliceuse  et  plombifère  très-nuisible  à  la  santé  des  ou- 
vriers qui  la  font. 

Fabrication. — Les  matériaux  de  la  pâte  sont  mêlés  dans  une 
caisse  rectangulaire  qu'on  nomme  gâchoir;  la  pâte  qui  résulte  de 
ce  mélange  est  délayée  dans  assez  d'eau  pour  que  les  corps  pesants 
étrangers  s'en  séparent  par  décantation  et  par  le  passage  au 
tamis.  A  la  sortie  du  gâchoir,  dans  la  fabrication  de  la  faïence, 
un  seul  tamisage  suffit,  et  la  pâte  en  bouillie  assez  épaisse  est 
immédiatement  conduite  dans  des  fosses  d'une  grande  dimen- 
sion creusées  à  la  portée  du  gâchoir  et  des  ateliers  ;  on  l'y  laisse 
séjourner  plus  ou  moins  de  temps  ;  elle  y  est  exposée  aux  intem- 
péries atmosphériques  qui  semblent  l'améliorer.  On  la  relève 
ensuite  pour  la  mettre  sur  des  renversoirs,  sur  des  tablettes,  ou 
pour  l'appliquer  en  grosses  poignées  contre  des  murs  afin  qu'elle 
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s'y  raffermisse  ;  enfin ,  si  on  ne  remploie  pas  immédiatement,  on 
iVmmagasine  dans  des  caves  où  elle  se  bonifie  encore  ;  c*est 
donc  ou  dans  ces  fosses  ou  dans  ces  caves  qu'on  vient  la  prendre 
|H)ur  remployer  ;  on  la  marche  et  on  en  fait  des  ballons  d'envi- 
ron a 5  kilog.  que  l'on  met  à  la  disposition  des  ouvriers  fa- 
vonneurs. 

Le  façonnage  de  la  faïence  ne  présente  de  particulier  que 
ce  que  j'ai  indiqué  en  exposant  le  caractère  technique  de  cette 
Poterie,  il  faut  le  préparer  en  battant  la  pâte,  comme  je  l'ai 
expliqué  dans  les  généralités  (vol.  P%  art.  IV,  p.  112)  l'ouvrier 
forme,  avec  cette  pâte  bien  battue  et  corroyée,  des  balles  d'une 
grosseur  calculée  sur  le  volume  de  la  pièce  qu'on  veut  exécuter; 
les  dimensions  des  pièces  sont  déterminées  par  Toutil  mesureur 
qu'on  2i^^Q\\e  porte-baleine  OM  chandelier  de  jauge  ;  la  retraite 
varie  suivant  la  composition  (Voir  le  tableau  des  retraites, 
n**  VII  F);  beaucoup  de  pièces,  surtout  dans  la  faïence  brune, 
sont  terminées  par  l'ébauche,  mais  dans  la  fabrication  de  la 
faïence  blanche,  la  plupart  des  formes,  étant  plus  déterminées 
et  plus  légères,  sont  dans  le  cas  d'être  tournassécs. 

La  pâte  des  faïences  n'ayant  pas  la  même  susceptibilité  que 
celle  des  porcelaines,  le  tourneur  peut  remettre  en  forme,  par 
la  compression  entre  les  mains ,  une  pièce  ronde  qui  prend  du 
gauche  en  se  raffermissant;  mais  il  doit  le  faire  avant  que  le 
raffermissement  soit  complet. 

Ix)rsque  le  raffermissement  trop  avancé  approche  de  la  dessic- 
cation ,  la  pièce  ne  peut  plus  être  achevée  par  le  tournassage ,  on 
ossayo  alors  de  lui  rendre  sa  mollesse  en  l'humectant;  ce 
moyen  n'est  ni  efficace  ni  sûr. 

Le  tournassage  se  pratique  comme  je  l'ai  décrit  au  §  1 1  de 
l'art,  IV  du  chap.  Ill  relatif  au  façonnage  en  général  ;  quelquefois 
le  soin  de  cette  opération  va  jusqu'au  polissage  à  la  corne  :  mais 
on  a  ivumn]U<^  que  04»  polissage  avait  rinconvénient  de  faire 
natln^  une  croûte  denw>  et  dure  sur  les  faïences  dont  la  pâte 
ôtuil  tiiNs-plastîque,  et  de  rtnulre  remaillage  plus  difllcile  et 
moin»  sûr  (M, 

Le*  pitVw  lournasstM^s  se  mettent  a  stk^her  cinq  à  six  l'une 
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dans  l'autre  lorsqu'elles  sont  plates  et  sans  pied  comme  des  as- 
siettes ,  etc.  ;ouà  boucheton,  c'est-à-dire  bord  sur  bord , 
la  pièce  de  dessus  étant  mise  l'ouverture  en  bas  ,  lors- 
qu'elles sont  creuses ,  profondes  et  munies  d'un  pied  comme  les 
jattes,  etc.  Le  but  de  cette  disposition  est  de  mettre  par  leur 
propre  poids  un  obstacle  au  gauchissement  qui  pourrait  avoir 
lieu  dans  cette  dernière  dessiccation. 

Les  pièces  rondes  et  plates,  telles  qu'assiettes  et  plats,  et  les 
pièces  ovales  se  font  dans  des  moules  de  plâtre  par  moulage  à  la 
croûte.  La  croûte  ne  se  se  fait  pas  au  rouleau,  mais  sur  une  table 
de  plâtre  dur  avec  une  balle  ou  tampon  de  plÂtre  constamment 
tenu  humide.  I>a  croûte  s'applique  sur  le  moule,  soit  au  tour, 
soit  à  la  touniette. 

Cuisson.  —  Les  fours  à  faïence  de  Paris  sont  de  la  classe  de 
ceux  que  j'appelle  demi-cylindriques,  couchés,  à  foyer  inférieur 
et  bouche  latérale  ;  mais  on  peut  cuire  aussi  cette  Poterie  dans  des 
fours  cylindriques  verticaux,  ayant  les  uns  une  voûte  à  foyer  in- 
férieur communiquant  avec  le  laboratoire  par  des  cameaux,  les 
autres  des  aliandiers  et  point  de  voûte. 

Je  ne  parlerai  que  des  premiers ,  non  parce  qu'ils  sont  les 
meilleurs ,  mais  parce  qu'ils  sont  les  seuls  employés  à  Paris. 

L'encastage  se  fait  partie  en  cazette,  partie  en  tuile  etéchap- 
pade. 

On  entend  par  échappade  les  lignes  ou  séparations  verti- 
cales, et  par  plancher  les  séparations  horizontales  qui  s'ét^i- 
blissent  au  moyen  des  plaques  de  terre  cuite  qu'on  nomme 
tuiles. 

Les  pièces  émaillées  se  cuisent  dans  les  deux  tiers  inférieurs 
du  four;  les  pièces  en  cru  dans  le  tiers  supérieur,  de  manière 
qu'il  y  ait  1 1  à  i3  planchers  de  pièces  en  émail  et  2  ou  3  de 
pièces  en  cru. 

On  met  dans  les  cazettes  les  pièces  plates ,  assiettes  et  plats  ; 
elles  sont  portées  par  des  pernettes  grossières ,  pyramidales  et 
non  prismatiques.  Les  étuis  étant  percés  d'outre  en  outre,  c'est 
par  l'extérieur  que  se  posent  ces  pernettes. 

Les  cazettes  doivent  être  soigneusement  engommées  à  Tin- 
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térieur,  c'est-à-dire  couvertes  d'un  émail  très-plombifère  fait 
avec  les  résidus  d'émaux  auxquels  on  a  ajouté  du  minium.  Le  but 
de  cet  émaillage  est  d'éviter  le  ressui  ou  dessèchement  de  l'émail, 
qu'éprouveraient  les  pièces  mises  dans  des  cazettes  non  émaillées. 

Les  pièces  placées  sur  les  tuiles  des  échappades  y  sont  posées 
sur  des  colifichets  en  triangles.  On  n'en  met  guère  que  vers  le 
bas  du  four,  où  le  feu,  plus  violent,  en  faisant  couler  l'émail 
sur  les  tuiles ,  y  ferait  adhérer  la  pièce. 

Les  tuiles  sont  portées  par  trois  pillets  disposés  en  triangle; 
ceux  de  devant  servent  pour  deux  tuiles.  Une  boulette  de  lut 
affermît  la  pose  des  tuiles  sur  les  pillets. 

Les  tuiles  et  les  pillets  devant  aller  souvent  au  feu  et  résister 
à  son  influence  ramollissante,  sont  faites  avec  de  l'argile  plastique 
du  sud  de  Paris,  dégraissée  avec  une  quantité  suffisante  de  ciment. 

On  place  les  piles  de  cazettes,  qu'on  nomme  arcades,  sur  le 
devant  et  sur  le  derrière  du  four,  et  on  ne  les  élève  que  jus- 
qucs  environ  les  deux  tiers  de  la  hauteur  du  laboratoire  ;  les 
tuiles  des  échappades  se  mettent  dans  le  milieu  du  four  jus- 
qu'en haut,  et  môme  sur  les  piles  de  cazettes. 

Le  cru  se  place  toujours  en  échappade ,  d'abord  sur  deux  et 
trois  planchers  de  tuiles,  ensuite  en  charge,  c'est-à-dire  que 
les  pièces  sont  placées  les  unes  sur  les  autres  sans  aucun  moyen 
do  support  intermédiaire  (*). 

11  faut  avoir  soin  de  placer  les  conduits  qui  résultent  des 
ti'oncatures  des  angles  de  quatre  tuiles  exactement  au-dessus  des 
cerneaux,  pour  que  le  feu  puisse  jouer  facilement. 

Enfin,  autant  pour  laisser  jouer  le  feu  le  long  des  parois  du  four 
que  pour  affermir  les  rangées  d' échappade,  on  cale  contre  les 
murs  latéraux  du  four  les  tuiles  des  extrémités  de  chaque  rangée 
d'échappade  et  de  chaque  plancher  avec  des  coins  en  terre  cuite. 

Le  feu,  dans  un  four  carré,  dure  de  27  à  3o  heures-,  le  petit 
feu  est  de  i5  à  16.  Il  se  fait  en  jetant  dans  le  foyer  de  gros 
morceaux  do  bois  non  fendu.  Le  grand  feu  dure  de  12  à 
i4  heures;  on  emploie  alops  du  bois  fendu,  qui  se  place  hori- 

(1)  Voyoi  les  planches  et  leur  explication  en  tête  de  ritlos.  Les  figures 
ayant  ^té  exactement  proportionnées,  me  dispensent  de  donner  Ici  aucune  dimen- 
alon.  L'échelle  Ici  fera  exactement  connaître. 
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zontalement  en  travers  et  en  long  sur  les  rebords  de  Tallandier. 

La  conduite  du  feu  est  assez  difScile  :  le  four  cuit  tantôt  trop 
sur  le  devant ,  tantôt  trop  sur  le  derrière.  On  juge  cette  marche 
par  le  jeu  de  la  flamme  des  cameaux  qui  sont  percés  dans  la 
voûte  supérieure  du  laboratoire ,  et  on  dirige  la  marche  du  feu 
aussi  bien  qu'on  le  peut,  en  jetant  des  morceaux  plus  ou  moins 
en  avant  dans  le  foyer  ou  chambre  à  feu. 

La  faïence  commune  étant  une  Poterie  presque  abandonnée  de- 
puis que  des  Poteries  plus  élégantes ,  plus  légères ,  telles  que  les 
faïences  fines  à  vernis  soit  tendre,  soit  dur.  ont  été  si  abondam- 
ment répandues,  on  n'a  pas  cherché  à  améliorer  beaucoup  ni  ses 
procédés  ni  son  mode  de  cuisson.  Presque  partout  on  la  cuit  au 
bois  (*). 

Cependant  on  commence  à  essayer  la  cuisson  à  la  houille. 
M.  Mony  fils,  faïencier  auBourg-la-Reine,à  12 kilomètres  au  sud 
de  Paris,  a  fait  construire  un  four  cylindriqueà  six  allandiers  pour 
employer.la  houille-,  il  cuit  depuis  près  de  deux  ans  sa  faïence 
avec  ce  combustible.  Comme  il  faut,  ainsi  que  je  l'ai  dit  ailleurs, 
une  flamme  longue  pour  cuire  les  porcelaines ,  faïences ,  etc. ,  et 
que  la  houille  donne  en  général  moins  de  flamme  que  le  bois,  il 
est  obligé  d'employer  une  houille  grasse  telle  que  celle  d'Anzm  et 
de  Mons ,  parce  qu'elle  tient  bien  dans  Tallandier.  De  la  houille 
plus  sèche  passe  trop  prompteinent  entre  les  barreaux  de  la  grille 
et  ne  donne  pas  assez  de  flamme. 

Les  allandiers  ont  la  forme  et  les  dispositions  de  ceux  des  fours 
à  porcelaine  tendre  anglaise*,  il  y  en  a  6  pour  la  circonférence  et 
I  plus  bas  pour  conduire  le  feu  au  centre. 

On  met  d'abord  le  feu  par  la  bouche  latérale  ^  puis ,  à  une  cer- 
taine époque  de  la  cuisson ,  entièrement  par  la  bouche  supé- 
rieure. 11  faut ,  comme  pour  toute  cuisson  sur  grille  dans  ces 
sortes  de  foyer,  donner  de  temps  en  temps  des  coups  de  pic 
pour  dégager  les  espaces. 

11  est  nécessaire  de  veiller  à  ce  que  les  cazettes  soient  bien 
closes,  et  alors  on  n'a  ni  poussière,  ni  taches,  ni  ressui. 

(>)  n  a  existé  à  Douai,  il  y  a  une  dizaine  d'années,  une  fabrique  de  faïence 
cmalUée ,  où  l*on  a  cuit  cette  Poterie  à  la  liouillc  pendant  près  de  six  ans.  (Com* 
mouication  de  M.  Tocrasse.) 
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Le  feu  marchant  en  général  plus  lentement  qu'au  bois,  od  a 
sans  inconvéniont  une  latiLude  de  plus  d'une  demi-heure  pour 
feire  cesser  le  feu. 

Le  résultat  de  la  cuisson  est  semblable  et  égal,  dit  M.  Mony, 
ou  ,  s'il  y  a  de  la  différence ,  elle  est  f égère ,  et  seulement  du  bas 
en  haut,  la  chaleur  étant  un  peu  plus  forte  vers  la  voûte  du  four 
que  vers  le  plancher  ou  sot.  Il  cuit  séparément  le  biscuit  et  l'é- 
mail, mais  quelquefois  il  les  cuit  ensemble  en  mettant  vers  le 
haut  du  four  les  pièces  êmaillées. 

On  ne  peut ,  dans  un  four  cylindrique  à  allandier ,  faire  l'émail 
dans  le  four  même  :  il  faut  le  fondre  ailleurs.  Mais  H.  Nicolas . 
fabricant  de  faïence  à  l^yon ,  a  établi  un  four  cylindrique  qui  per- 
met de  faire  fondre  l'émail  au  niveau  et  à  la  suite  de  la  grille  des 
allandiers.  M,  Mony  vient  d'adopter  cette  disposition. 

Ce  fabricant  assure  qu'il  trouve  dans  l'emploi  de  la  houille 
substituée  au  bais  pour  la  cuisson  de  la  faïence,  même  aux  portes 
de  Paris,  une  économie  de  près  de  5o  pour  loo? 

On  a  pour  pyroscopes  ou  montres  pour  juger  le  feu  des  tasses 
êmaillées  renfermées  dans  une  cazette  placée  au  niveau  de  l'a- 
vanl-dernière  descazettes  qui  renferment  la  faïence  cmaillée,  et 
dans  laquelle  on  peut  pénétrer  au  moyrn  d'un  ringard.  On  juge 
l'état  de  la  cuisson  par  celui  de  l'émail  de  ces  tasses. 

Un  four  ordinaire  de  la  capacité  de  celui  dont  je  donne  la  ligure 
PI.  \\\i\-  fig.  I,  et  qui  contient  environ  i.jo  douzaines  de  piè- 
ces, brûle  pour  une  fournée  à  peu  près  i4  stères  de  bois-gris 
mélangé  de  chêne  flotté ,  de  hélre  et  de  charme  en  gros  bois , 
qu'on  appelle  fendons. 

On  peut  défourner  au  bout  de  Hi  heures. 


La  faïence  est  susceptible  d'être  décorée  par  des  peintures  qui 
peuvent  même  être  lrès-soignéi>.s.  Lorsque  ces  peintures,  qui 
sont  ordinairement  grossières ,  parce  que  celte  Poterie,  d'une 
très-faible  valeur,  ne  supporterait  pas  le  prix  de  peintures  soi- 
gnées ,  sont  mises  sur  l'émail ,  on  repasse  les  pièces  pour  les 
cuire  dans  un  four  particulier  à  un  feu  de  beaucoup  inférieur  à 
celui  que  la  faïence  a  éprouvé.  Cela  s'appelle  des  peintures  au 
feu  de  réverbère.  La  composition  de  ces  couleurs,  leur  appli- 
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cation ,  leur  cuisson  diffèrent  peu  des  procédés  de  la  peinture  en 
couleur  vitrifiable ,  dont  on  trouvera  la  description  au  Iir  livre  de 
ce  traité. 

Tels  sont  les  procédés  généraux  de  la  fabrication  de  la  faïence 
commune ,  pris  sur  celle  de  Paris  pour  exemple. 

C'est  par  les  mêmes  procédés,  simplement  modifiés  dans 
quelques-uns  de  leurs  détails ,  et  surtout  dans  les  proportions  de 
composition  des  pâtes  et  des  émaux ,  en  raison  de  la  différence 
des  matières  premières ,  que  se  fait  cette  môme  faïence  dans  un 
grand  nombre  de  lieux  dont  je  vais  indiquer  les  principaux,  en 
suiyant  Tordre  géographique  et  en  faisant  remarquer  les  parti- 
cularités qui  appartiennent  à  quelques-uns  d'entre  eux. 

France.  —  Parîs  et  aux  enrâonf .  —  Parmi  les  fabriques  de 
faïence  de  Paris ,  une  des  plus  distinguées  tant  en  appareils  de 
fabrication  qu'en  bons  procédés  et  en  beaux  produits ,  est  celle 
de  M.  Masson ,  successeur  d'Olivier ,  faïencier  qui  a  su ,  dès 
1790,  se  faire  remarquer  par  ses  pâtes  dures,  noires  et  brunes, 
approchant  plus  du  grès-cérame  que  de  la  faïence.  M.  Masson  a 
appliqué  à  la  fabrication  de  la  faïence  commune  les  moyens  puis- 
sants qu'on  a  mis  en  usage  pour  la  première  fois  dans  la  fabrication 
de  la  faïence  fine,  c'est-à-dire  la  force  de  la  vapeur  pourlebroyage 
et  le  pétrissage  ;  des  gâchoirs  pour  mêler  en  grand  les  éléments 
de  la  pâte  et  la  tamiser  ensuite  ^  il  a  fait  voir  que  Témail  bien 
préparé  et  fait  avec  soin  donnait  à  la  faïence  un  blanc  éclatant 
qui  le  dispute  à  celui  de  la  porcelaine,  et  qui  était  susceptible 
de  recevoir  des  fonds  bleus ,  purs ,  vifs  et  fleuris ,  dignes  d'être 
dorés  et  d'entrer  dans  la  décoration  des  appartements. 

MM.  Gauthier,  dans  le  même  quartier,  sont  successeurs  de  Di- 
gne, qui  fabriquait,  vers  1760  (*)^  ils  donnent  à  leur  faïence  une 
belle  couleur  rougë  par  un  engobe  qui  se  fait  avec  le  produit  ar- 
gilo-sableux ,  d'une  espèce  d'ocre  sableuse  qui  vient  des  environs 
de  Marly,  et  qui,  calcinée  et  broyée,  donne  ce  beau  ton. 

M.  Tourasse  vient  de  donner  à  son  four,  au  lieu  d'un  seul  et 

0)  Le  Musée  de  Sèvres  possède  un  pot  de  cette  fabrique  représenté  PI.  xixyi  , 
II.  3 
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grand  foyer,  deux  foyers  à  grille  qui  économisent  le  combustible 
et  permettent  de  brûler  du  bois  ou  de  la  houille.  (Voir  l'i.  xxxiv, 
fig.  8,  et  l'expliciition  des  planches.) 

Les  argiles  employées  généralement  dans  les  fabriques  du  fau- 
bourg St-Anloine  pour  être  associées  aux  marnes  et  donner  du 
corps  à  la  pâto,  sont  deux  argiles  plastiques  qui  viennent  de 
Vanvres  et  deVaugirard,  au  sud  de  Paris,  et  dont  l'une  très- 
bleuâtre  est  appelée  terre  bleue  ou  la  belle,  l'autre  nommée 
grise  ou  terre  reteinte,  est  employée  pour  ce  qu'on  nomme 
la  blanchaille,  et  fait  seule  des  poteries  quelquefois  un  peu 
trop  poreuses;  mais  la  terre  la  plus  estimée  est  l'ai^iie  bleuâtre - 
veinée  de  rouge,  d'Arcueil;  cependant  quand  on  l'introduit  <<n 
trop  grande  quantité  elle  donne  une  pAte  trop  dure  et  trop  dénie 
sur  laquelle  l'émail  ne  s'étend  pas  bien. 

Indre -et-Lolre-  — Tour»,  —  Il  y  aàToui's,  dans  le  départe- 
ment d'IndreH3t-Loire,  plusieurs  manufactures  de  faïence  qui  tra- 
vaillent toutes  à  peu  près  de  la  môme  manière  ;  en  18191!  y  en 
avait 8 seulement  à  Tours  qui  employaient  de  i5o  à  180  ouvriers. 
On  y  fabrique  deux  sortes  de  faïence,  l'une  dite  caillou  ou  terre 
à  feu;  elle  est  brune  au  dehors,  blanche  en  dedans  et  résiste  très- 
bien  aux  changements  de  température  qui  ont  lieu  dans  le  servi- 
ce de  la  table  et  de  la  cuisine  ;  elle  se  compose  de  partie  égale  de 
marne  calcaire  de  Chambray  et  d'argile  figuUne  impure  dite 
terre  de  pAtis  ou  de  près;  l'autre  qu'on  nomme  faïence 
ordinaire,  est  blanche  et  composée  des  mêmes  éléments  que  la 
précédente,  mais  on  introduit  en  outre  dans  sa  pâte  une  u?rre 
qui  est  une  marne  calcaire  d'eau  douce  dite  terre  de  Ton  de  te. 

Les  fours  sont  en  demi-cylindre  couchés  sur  leur  axe;  le  la- 
boratoire est  presque  cuhique ,  il  a  4  mètres  de  profondeur  sur 
4  mètres  de  hauteur;  le  foyer,  qui  est  inférieur,  est  très-long,  il 
a  I  o  mètres  de  la  bouche  au  fond  ;  la  llannne  et  la  chaleur  se  ren- 
dent dans  le  laboratoire  par  cinq  rangées  de  cameaux ,  enfin  le 
a"  laboratoire  ou  l'enfer  n'a  que  2  mètres  de  hauteur.  On  voit 
■que  sauf  les  proportions  c'est  le  four  il  faïence  ordinaire.  Une  cuite 
de  faïence  exige  5oo  à  600  fagots  ou  bourrées  de  2  mètres  de 
.long  sur  leur  grosseur  ordinaire. 

-  Sfcvar*  est  UD  dcs  licux  les  plus  renommés  en 
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France ,  et  même  en  Europe ,  pour  ses  anciennes  fabriques  de 
£aîence  ;  ce  sont  les  premières  manufactures  de  faïence  blanche 
qui  aient  été  créées  en  France.  On  s'accorde  généralement  sur  ce 
point,  mais  comment  s'y  sont-elles  introduites ,  est-ce  par  trans- 
mission ou  par  invention?  on  convient  généralement  que  c'est  par 
transmission ,  la  dissidence  n'existe  plus  que  sur  le  pays  d'où 
elles  sont  venues. 

De  Thou  nous  apprend  que  les  procédés  de  fabrication  furent 
apportés  à  Nevers,  vers  1600,  de  Faenza,  en  Italie,  par  une 
persotine  de  la  suite  du  duc  de  Gonzague.  Legrand  d'Aussy 
révoque  en  doute  cette  origine  et  attribue  à  un  petit  bourg 
nommé  Fayence,  près  Fréjus  en  Provence,  la  fondation  de  la 
première  fabrique  de  cette  Poterie  et  l'origine  de  son  nom .  Mais 
cette  explication  ne  nous  dit  pas  si  la  faïence  a  été  inventée  à 
Fayence  et  en  Provence,  ou  si  elle  y  a  été  importée  d'Italie.  Dans 
le  cas  où  cette  Poterie  eût  pris  naissance  dans  ce  bourg ,  il  fau- 
drait admettre  quatre  lieux  où  la  faïence  aurait  été  inventée  à  peu 
près  vers  la  même  époque  :  à  Florence  par  Luca  délia  Robia;  en 
Espagne  par  les  Arabes ,  qui  l'auraient  transportée  dans  l'Italie 
supérieure  *,  puis  dans  la  France  occidentale ,  par  Bernard  Palissy , 
enfin  à  Fayence,  en  Provence.  Quoiqu'il  soit  vrai  que  cette  même 
invention  a  été  faite  presque  dans  le  même  siècle  dans  trois  lieux 
différents  et  fort  éloignés  l'un  de  l'autre ,  rien  ne  nous  conduit 
à  en  admettre  un  quatrième  et  l'opinion  de  de  Thou  me  parait 
la  plus  vraisemblable  *,  néanmoins  il  est  généralement  admis  que 
ce  fut  de  1600  à  i6o3  qu'il  s'éleva  en  France  plusieurs  manufac- 
tures de  faïence  non-seulement  à  Nevers,  mais  à  Paris  et  à 
Brillantbourg ,  en  Saintonge. 

Les  fabriques  modernes  de  Nevers ,  tout  en  conservant  leur  ca- 
ractère de  localité  et  leur  mode  d'opérer,  se  sont  un  peu  écartées, 
dans  leurs  produits,  du  style,  des  formes  et  de  la  légèreté  des  piè 
ces  des  premiers  temps  ;  on  peut  donc  diviser  la  fabrication  de. 
faïences  nivernaises  en  deux  époques  peu  tranchées ,  mais  en- 
core assez  distinctes  quand  on  prend  les  extrêmes. 

La  première  renferme  la  faïence  de  Nevers,  qu'on  appelle 
ancienne  et  qui  se  fait  reconnaître  par  les  qualités  que  je  viens 
de  signaler  et  dont  on  peut  prendre  une  idée  plus  précise  au 
moyen  des  figures  1   et  2  de  la  planche  xxxvi  de  l'atlas  du 
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Mus.  cér.  de  Sèvres,  et  de  la  PI.  xxxvi,  fig.  6,  de  ce  traité 

On  cite  comme  fabrique  renommée  dans  le  xvii*  siècle  celle 
de  Custode,  qui  existait  en  1640,  et  dont  je  donne  un  exemple 
Pi.  xxxiw^  fig.  7.  M.  C. 

Celle  de  J.  de  Sentis,  du  xviii*  siècle.  (Atl.  du  Mus.  cér.^ 
PI.  wxyi.Jig.  2.) 

C'est  au  premier,  à  Custode,  qu'on  attribue  les  pièces  de 
faïence  de  Nevers ,  qui  sont  assez  semblables ,  par  le  style  et  la 
couleur,  au  Majolica  d'Italie  (*);  celle  qui  imite  les  faïences  hol- 
landaises de  Delft,  les  pièces  d*un  bleu  d'azur  assez  foncé  avec 
des  ornements  jaunes  et  blancs,  en  imitation  de  la  faïence  de 
Perse,  dont  il  sera  parlé  plus  bas-,  et  enfin  celles  qui  présentent 
avec  une  assez  grande  perfection,  la  forme,  l'émail,  les  ornements 
et  les  couleurs  des  Porcelaines  chinoises  (*). 

11  paraît  que  les  fabricants  actuels  ont  conservé  dans  la  com- 
position de  leur  pâte  et  de  leurs  émaux  les  mêmes  procédés  qui 
étaient  suivis  dans  l'origine  de  cette  fabrication ,  et  comme  nous 
les  connaissons ,  ils  peuvent  nous  indiquer  ceux  delà  fabrication 
italienne ,  sauf  les  changements  qui  doivent  résulter  de  la  diffé- 
rence des  lieux.  Ainsi  on  a  employé  et  on  emploie  actuellement 
trois  sortes  de  terre  pour  la  composition  de  la  faïence  commune. 

V  Celle  dile  terre  blanche;  c'est  une  marne  argileuse  d'un  blanc  sale, 
qu'on  extrait  près  de  la  ville ,  dans  un  lieu  nommé  la  Raye  de  Porlencul.    33^ 

2*^  Terre  Jaune;  argile  figuline,  sableuse ,  friable,  non  effervescente, 
extraite  aux  Chaumoines. 50 

8<^  Terre  grise;  argile  figullne  friable ,  mais  moins  sableuse ,  non  effer- 
vescente ,  extraite  aux  Neuf-Piliers. IG 
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L'émail  se  compose  comme  à  l'ordinaire  de  la  calcine  faite 
avec  20  d'élain  et  80  de  plomb.  On  fritte  une  partie  de  cette 
calcine  avec  i  1/2  de  sable  du  coteau  de  Vauzelle,  près  Decize, 
et  du  selmarin. 

Elle  est  mise  sur  le  biscuit  par  immersion. 

La  cuisson  dure  de  quatorze  à  dix-sept  heures  ('). 

(*}  On  voit  au  Musée  céramique  de  Sèvres ,  n<*  85 ,  une  grande  bouteille  avec 
des  peintures  tout  à  fait  dans  ce  style. 

(*)  Musée  céram.  de  Sèvres ,  plat  n*  89. 

(*)  Je  tiens  ces  renseignements  des  rapports  faits  au  préfet  de  la  Nièvre,  en 
1809,  par  plusieurs  fabricants  de  Nevers,  MM.  Eufcrt ,  Dubois ,  Senlls. 

Comme  on  fait  aussi  à  Nevers  de  la  faïence  fine,  il  faut  prendre  garde  de  con- 
fondre les  matières  employées  dans  ces  deux  fabrications. 
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On  voit ,  au  tableau  des  analyses  des  faïences ,  que  cette  faïence 
a  une  composition  analogue  à  celle  de  Paris ,  de  Rouen ,  sous  le 
rapport  de  la  chaux ,  et  comme  elles ,  sa  poudre  fait  effervescence 
avec  les  acides. 

Meurthe.  —  liunèvîlle Saint-Clément ,  près  Lunéville ,  et 

les  environs  de  Nancy,  sont  des  cantons  du  département  de  la 
Meurthe  renommés  par  leurs  nombreuses  manufactures  de 
faïence  commune. 

On  fait  à  Lunéville  et  à  Saint-Clément  deux  sortes  de  faïences. 
L^une  est  la  faïence  ordinaire,  dont  les  éléments  argileux  sont 
pris  dans  les  environs  de  Lunéville. 

L'autre  a  pour  pâte  celle  de  la  faïence  fine ,  c'est-à-dire  une 
masse  composée  principalement  d'argile  plastique  qui  vient  des 
carrières  d'argile  de  la  rive  droite  du  Rhin ,  dans  les  environs  de 
Cologne  et  de  Coblentz(*).  Mais  ces  deux  Poteries  ont  pour  carac- 
tères communs  d'être  recouvertes  d'un  émail  stannifère  qui  est 
d'une  très-belle  et  bonne  qualité  en  dureté,  blancheur,  éclat  et 
solidité ,  car  il  ne  tressaille  ou  ne  gerce  que  très-rarement ,  même 
dans  les  circonstances  les  plus  défavorables. 

L'autre  centre  de  fabrication  de  faïences ,  plus  célèbre  peut-être 
que  celui  de  Lunéville  par  les  grandes  pièces  qu'il  produit  et  la 
solidité  de  son  émail,  est  à  Saint-Clément,  près  Lunéville. 

On  y  fabrique  plusieurs  sortes  de  faïences,  toutes  caractérisées 
par  l'ëlain  qui  entre  dans  leur  émail. 

La  première  est  appelée  faïence  blanche  ou  de  Lor- 
raine. 

La  seconde , terre  de  pipe  émaillée,  à  cause  de  l'étain 
qui  entre  dans  sa  glaçure. 

La  troisième,  faïence  de  réverbère^  elle  est  ornée 
de  bouquets  ou  d'ornements  peints  sur  l'émail  cuit  et  cuits  eux- 
mêmes  au  feu  de  réverbère  d'une  moulle. 

Enfin  une  quatrième  également  dite  faïence  de  Lor- 
raine, dont  les  ornements  sont  peints  sur  l'émail  non  cuit. 

Ces  faïences,  sauf  la  blancheur,  ont  des  formes  et  un  aspect 
généralement  lourds  ;  mais  leur  émail  solide  et  dur  leur  donne 
sur  les  faïences  fines  dites  terre  de  pipe  une  supériorité  qui 

(1)  Je  la  ferai  connaître  avec  plus  de  détails  à  l'article  des  grès-cérames* 
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permet  de  les  vendre  à  un  prix  beaucoup  supérieur  à  celui  de  ces 
dernières  faïences ,  tel  que  4  fr.  la  douzaine  au  lieu  de  a  fr. 

Les  faïences  des  autres  parties  de  la  France  ne  présentant  rien 
d'assez  remarquable  dans  leur  fabrication  pour  que  je  doive  les 
décrire  ici ,  on  trouvera  la  description  de  la  plupart  de  ces  faïences 
dans  le  catalogue  du  Musée  céramique  de  Sèvres. 

Cependant  je  crois  pouvoir  citer^encore  les  exemples  suivants  : 

A  Yalentin ,  près  Saint-Gaudens  (Haute-Garonne) ,  la  faïence 
de  MM.  Fouque  et  Arnoux,  où  se  font  des  pots  de  pharmacie 
avec  des  cartels  composés  d'ornements  riches  et  délicats ,  aussi 
bien  imprimés  que  sur  la  faïence  fine,  et  des  plaques  pour 
inscriptions  de  rue ,  émaillées  de  diverses  couleurs ,  très- 
solides. 

Dans  la  Moselle, celle  de  M.  Utschneider,  de  Sarguemines,  dont 
je  parlerai  à  Tarticle  des  faïences  fines  à  pâte  dure ,  et  celle  de 
M.  Huart  de  Nothomb  ^  qui  a  commencé  à  prouver  qu'on  pouvait 
donner  à  la  vraie  faïence  commune  un  bel  émail  blanc  très- 
glacé  et  peu  épais ,  et  des  pièces  légères  d'une  bonne  forme. 

A  Sceaux ,  près  Paris ,  il  y  a  eu  autrefois  une  fabrique  de 
faïence  stannifére  qui  s'est  distinguée  par  des  formes  très-riches 
et  des  peintures  assez  fines.  (Atl.  céram.,  PI.  xxxvi,/^.  8.) 

Il  y  avait  aussi  à  Saint-Cloud,  en  i688 ,  une  fiiïencerie  très- 
renommée  (Atl.  céram.,  PI.  xxxyi^Jig.  6)  où  a  pris  naissance  la 
première  fabrique  de  porcelaine  tendre  de  France. 

Dans  le  xvii®  siècle,  on  faisait  dans  l'Agenois,  en  faïence  co- 
lorée ,  des  vases  de  table  ayant  la  forme  et  les  couleurs  de  divers 
animaux,  tels  que  lièvres,  lapins,  volailles,  etc. 

Un  autre  centre  de  fabrication  de  faïences  communes  presque 
aussi  ancien  que  celui  de  Nevcrs  s'est  formé  dans  la  ville  de 
Rouen  et  dans  ses  environs,  vers  i66o. 

Ces  faïences  dans  leur  origine  étant  les  plus  belles  Poteries,  la 
Poterie  de  luxe ,  présentaient  des  décorations  en  bleu  et  rouge  et 
un  style  riche  et  particulier  d'ornements;  mais  les  Porcelaines^ 
la  faïence  fine ,  par  leur  supériorité  en  tous  genres ,  même  dans 
cette  dernière  par  l'infériorité  de  son  prix,  ont  enlevé  beaucoup 
de  débouchés  à  la  faïence  stannifére,  et  ont  forcé,  pour  en  abais- 
ser le  prix,  d'en  négliger  la  décoration  et  même  la  fabrica- 
tion. H  y  avait  autrefois  un  grand  nombre  de  manufactures  de 
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faïence  dans  le  Rouennais;  à  peine  maintenant  en  compte-t-on 
trois.  II  est  vrai  qu'une  seule,  celle  de  M.  Amédée  Lambert , 
est  maintenant  en  état  de  répondre  par  son  importance  à  presque 
toutes  les  demandes  que  le  commerce  peut  encore  faire  de  cette 
espèce  de  Poterie. 

Successeur  d'un  des  fabricants  célèbres  de  la  faïence  de  Rouen, 
le  sieur  Vavasseur,  sa  fabrique ,  toujours  sur  le  même  emplace- 
ment, a  pris  plus  d'extension  sans  diminuer  de  mérite.  J'ai 
"VU  chez  lui  des  figures  des  quatre  Saisons  et  du  Temps  d'une 
dimension  qu'on  ne  risque  plus  aujourd'hui,  parce  qu'on  n'en 
aurait  plus  l'emploi. 

Les  pièces  anciennes,  fabriquées  vers  1680,  ont,  dans  la 
finesse  et  le  blanc  bleuâtre  de  la  glaçure,  dans  le  style  des 
ornements  bleus,  un  caractère  qui  ne  permet  de  les  con- 
fondre qu'avec  la  faïence  de  Nevers  de  la  même  époque  ;  les 
figures  3,  4?  5,  PI.  xxxvi  de  l'Atlas  du  Musée  céramique 
donnent  une  idée  du  caractère  d'ornementation*,  les  pièces 
de  faïence  de  la  fabrique  de  Rouen ,  qui  fut  privilégiée  pour  le 
service  de  Louis  XÎV,  lorsque  ce  monarque  se  défit  vers  1713 
de  son  argenterie ,  portaient  pour  marque  une  fleur  de  lis  ^  le 
seau  octogone,  PI.  xxxvi,^g^.  7,  est  marqué  de  ce  signe. 

Les  procédés  de  façonnage  et  de  cuisson  ne  présentent  rien  de 
particulier  ;  l'argile  employée  pour  toutes  les  Poteries  et  les  grès- 
cérames  de  Rouen  et  de  presque  tout  le  département  de  la 
Seine-Inférieure,  est  de  l'argile  plastique  tirée  principalement  de 
la  forêt  de  Lalonde ,  près  Rouen ,  de  Saint-Aubin-la-Campagne, 
à  Test  de  cette  ville ,  des  communes  de  Bosc-Roger,  Thuit-Hé- 
bert,  Forge-les-Eaux.  On  les  emploie  dans  diverses  propor- 
tions suivant  l'espèce  de  Poterie  que  l'on  veut  faire:,  mais 
on  ajoute,  pour  la  faïence  commune,  soit  du  sable  fusible 
deDecize,  soit,  comme  chez  M.  Amédée  Lambert,  un  sable  qui 
provient  du  broyage  d'un  grès  jaune  des  environs  de  Pilhiviers^ 
ce  sable  prend  au  feu  une  belle  couleur  rouge. 

L'argile  de  la  forêt  de  Lalonde  est  une  très-bonne  argile 
plastique  colorée  en  noir  par  une  matière  charbonneuse,  car 
elle  devient  d'un  beau  blanc  par  l'action  d'une  chaleur  in- 
candescente ,  elle  est  à  la  profondeur  d'environ  6  mètres. 
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Celle  de  Snint-Aubîn  <st  beaucoup  moins  pure^  mais  suffi- 
sante pour  la  fiiïence  commune  ;  ses  couleurs  varient  du  jaune  au 
rouge  et  au  noir  :  elle  contient  beaucoup  de  pyrites  et  devient 
rouge  au  feu*  excepte  celle  qui  est  noire  qui  n*y  devient  que 
jaune. 

Olle  de  Neufolu\tel ,  qui  est  grise ,  devient  d'un  rouge  pâle 
au  grand  feu*  mais,  dit  M.  Leteliier,  elle  a  le  mérite  de 
fain'^  une  iM\te  île  faïence  qui  peut  être  exposée  au  feu  sans  se 
oa*s*^r*  et  do  recevoir  sans  avarie  Fémail  de  faïence  ordinaire , 
o<^  qui  jMM'met  de  donner  à  cette  faïence  plus  de  légèreté  et 
dVIogtuuv, 

1.0*  argiles  de  Bosc-Roger  et  Thuit-Hébert ,  sont  sablonneuses , 
jrtunAlrt^s  ou  rougeAtres  et  peu  plastiques;  elles  ne  sont  em- 
ployées que  pour  les  Poteries  et  les  faïences  communes.  On  les 
introduit  aussi  dans  la  composition  des  grès-cérames  de  Martin 
Camp,  pour  les  rendre  moins  cassants. 

Les  caractères  de  la  faïence  de  Rouen  ancienne  sont  à  peu 
près  les  mêmes  que  ceux  de  la  faïence  de  Nevers. 

Les  pièces  dont  on  a  donné  les  figures  dans  TAtlas  du  Musée 
céramique  de  Sèvres,  PI.  xxxvi ,  fig,  3, 4,  5  et  7 ,  peuvent  don- 
ner une  idée  de  la  forme  et  de  la  disposition  dominante  des  or- 
nements bleus  qui  en  font  le  caractère ,  comme  je  Tai  annoncé 
plus  haut. 

Il  y  avait  aussi  au  Havre  ,  sous  la  direction  de  M.  Letellier, 
une  fabrique  de  faïence  commune  qui  tirait  ses  argiles  de  Saint- 
Aubin  ,  et  ses  marnes  des  prairies  et  des  terres  des  bords  de  la 
mer. 

La  composition  pour  la  faïence  brune  était: 

Argile  rouge  de  Saint-Aubin h^ 

Terre  de  mer  (marne} 22 

Terre  de  pré  (  marne  ) 33 

100 

Pour  la  faïence  blanche  on  prend  l'argile  blanche  de  Saint- 
Aubin. 

L'émail  blanc  se  prépare,  comme  à  l'ordinaire,  d'une  calcine 
faite  de  3  parties  de  plomb  et  d'une  d'étain,  que  l'on  fait  fritter 
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avec  20  parties  de  sable  de  Nevers,  6  de  potasse  et  3  de  soude 
d'Alicante. 

L'émail  brun  se  compose  : 

D'arglIc 39 

De  galène 56 

De  verre  blanc 5 

De  roanganësc 5 

105 

Il  se  place  au  dehors  des  pièces ,  tandis  que  Témail  blanc  se 
met  comme  à  Tordinaire  dans  Tintérieur. 

Faïences  communes  hors  de  France. 

Italie.  —  Wapiefl Les  faïences  que  Ton  a  faites  en  Italie  dans 

le  XVIII*  et  le  xix°  siècle,  et  que  nous  appelons  modernes,  partici- 
pent quelquefois  des  formes,  du  style  de  figures,  de  leur  dispo- 
sition sur  les  diverses  pièces  et  enfin  de  la  beauté  de  nuances  de 
l'ancienne  faïence  ou  Majolica  ;  c*est  surtout  parmi  celles  qu'on 
^  a  faites  à  Naples  où  la  fabrique  de  Majolica^  proprement  dite,  n'a 
été  établie  qu'en  dernier  et  presque  vers  la  fin  du  xviii*  siècle, 
que  se  trouvent  les  faïences  les  plus  remarquables  par  les  dimen- 
fiions  et  la  hardiesse  des  pièces  \  plusieurs  d'entre  elles  sont  figu- 
rées et  décrites  dans  le  Musée  céramique,  PI.  xxxviii,y7g-.  i,  5, 
I  o  et  1 1 .  « 

Venise On  a  fait  des  faïences  à  Venise ,  dans  cette  ville  sans 

terre  et  sans  combustible  et  cependant  si  célèbre  par  ses  ver- 
reries et  ses  émaux-,  les  pièces  que  j'ai  vues  et  que  possède  le 
Musée  de  Sèvres,  dont  l'origine  est  authentique,  ayant  été  acquises 
sur  les  lieux  mêmes  par  un  artiste  (M.  Alluys,  peintre),  ont  un 
caractère  assez  particulier  ;  ce  sont  des  plats  d'une  ténuité  et  d'une 
légèreté  remarquables,  couverts  d'un  émail  blanc  bleuâtre  très- 
glacé  ^  le  bord  de  ces  plats  est  orné  de  gros  rinceaux  de  fleurs  en 
reliefs  arrondis  et  comme  sont  les  reliefs  produits  sur  les  métaux 
par  l'opération  qu'on  appelle  repoussé  ^  c'est,  je  le  répète,  une 
faïence  toute  particulière  par  la  réunion  de  ces  différentes  quali- 
tés; ces  plats  sont  marqués  en  dessous  d'une  ancre  (voir  le  ta- 
bleau des  signatures  et  la  PI.  xxxviii,/îg'.8,duMuséecéram.). 

L'Espagne  a,  comme  presque  tous  les  pays  dans  lesquels  une 


42  faïence  émailléb. 

industrie  a  pris  naissance  il  y  a  longtemps ,  deux  époques  de  fa- 
brication quelquefois  très-distinctes. 

Ainsi  on  peut  distinguer  en  Espagne  la  fabrication  arabe ,  qui 
est  Tancienne ,  et  la  fabrication  catholique  qui  est  la  moderne. 

Je  ne  connais  que  peu  d'exemples  de  la  fabrication  arabe  con- 
tinuée dans  les  temps  catholiques  et  ménie  appliquée  à  des  épo- 
ques ,  des  événements,  des  princes,  de  beaucoup  postérieurs  à 
l'expulsion  des  Arabes  vers  1496. 

Ces  exemples  consistent  en  carreaux  émaillés,  employés  si 
abondamment  au  revétissement  d'une  multitude  de  murailles 
d'églises ,  de  palais,  de  maisons;  ces  carreaux  portent  générale- 
ment le  nom  d'azulejos. 

Quant  aux  autres  fiûences  modernes ,  elles  y  sont  très-multi- 
pliées.  On  a  fait  d'assez  grandes  plaques  d'un  seul  morceau  (  5o 
centim.  sur  35)  et  de  grands  tableaux  par  la  réunion  de  plusieurs 
de  ces  plaques,  on  y  a  peint  des  sujets  de  sainteté,  des  figures 
de  saints  et  plusieurs  autres  sujets  ;  tout  ce  que  le  Musée  céra- 
mique de  Sèvres  possède  en  ce  genre ,  et  qu'il  doit  en  grande  par- 
tie à  M.  Taylor,  indique  un  bien  mauvais  goût,  et  sauf  quelques 
exceptions,  un  art  de|  plus  grossiers  et  une  fabrication  mé- 
diocre. 

On  a  cependant  essayé ,  dans  beaucoup  de  ces  productions ,  la 
manière  italienne,  ce  qui  contribue  à  établir  les  relations  des  arti- 
sans des  deux  pays ,  dont  on  verra  plus  bas  la  filiation. 

C'est  principalement  à  Talaverade  la  Ueyna,  dans  la  Nouvelle 
Castille,  qu'on  a  le  mieux  pratiqué  cet  art-,  les  faïences  de  cette 
ville  ont  une  pâte  ou  biscuit  assez  dense ,  jaunâtre ,  couverte  d'un 
émail  blanc  bien  glacé  -,  le  nom  de  Talavera  appliqué  en  Es- 
pagne à  toutes  ces  faïences,  vient  de  la  ville  où  elles  se  sont  fa- 
briquées autrefois  avec  une  perfection  que  Proust  (en  1 8o4)  pré- 
tendait qu'elles  ont  perdue. 

Valence  est  le  Centre  d'une  autre  partie  de  l'Espagne  où  la  fa- 
brication de  la  faïence  a  pris  une  grande  extension  -,  on  y  voit 
encore  à  présent  l'emploi  des  procédés  qui,  originaires  des 
Arabes,  furent  transmis  aux  décorateurs  de  faïence  d'Italie;  ce 
sont  ces  lustres  métalliques  d'une  couleur  variant  du  jaune  d'or 
assez  brillant  au  rouge  de  cuivre  et  au  pourpre  plus  ou  moins  sale 
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OU  intense  ;  c'est  à  Manissès ,  près  Valence ,  que  se  font  encore 
les  faïences  lustrées ,  mais  avec  bien  moins  de  perfection  que  celle 
qu'on  exécutait  du  xv*  au  xvi*  siècle  ;  le  Musée  céramique  de 
Sèvres  possède,  dans  ce  genre  des  pièces  très-instructives,  notam- 
ment deux  plats  de  o™,45  de  diamètre ,  qui ,  par  le  style  de  leurs 
ornements  et  les  armoiries  qu'ils  portent,  peuvent  être  attribués  à 
cette  époque;  ils  sont  d'une  exécution  parfaite  et  d'un  lustre 
aureo-cuivreux  de  la  plus  grande  égalité  (*). 

L'autre  est  un  plat  qui  me  semble ,  par  le  style  de  ses  orne- 
ments et  la  couleur  cuivreuse  de  son  lustre ,  d'une  autre  époque , 
et  appartenir  soit  à  une  époque  plus  récente ,  soit  à  une  autre 
fabrique  moins  parfaite  que  les  précédentes  sous  tous  les  rapports. 

Enfin  M.  Prosper  Mérimée,  en  i832,  et  M.  Th.  Pichon, 
consul  à  Valence  en  i84o,  nous  ont  rapporté  des  pièces  faites 
nouvellement  et  couvertes  de  ce  lustre ,  mais  beaucoup  moins 
brillant ,  et  d'un  ton  purpurin  foncé  et  sale  qui  indiqué  moins  de 
sûreté  dans  l'emploi  du  procédé. 

Triana,  faubourg  de  SévîUe,  en  Andalousie,  possède  aussi 
d'assez  nombreuses  fabriques  de  faïence  stannifère. 

On  y  fait  principalement  des  plaques  de  faïence  pour  recevoir 
ou  des  sujets  en  peinture ,  ou  simplement  des  ornements  colorés 
propres  à  la  décoration  des  églises ,  et  particulièrement  de  ces 
sphères  comme  enfilées  dans  un  axe  terminé  par  une  pointe 
(Atl.  du  Mus.  céram.,  PI.  xxxviii,  fig,  12).  Elles  sont  destinées  à 
surmonter  les  angles  des  toits ,  et  à  couronner  ainsi  la  réunion  de 
plusieurs  arêtes  des  combles ,  à  la  manière  des  monuments  arabes 
et  de  presque  tout  l'Orient. 

Allema^rne. — En  comprenant  sous  ce  titre  tous  les  pays  de  lan- 
gue allemande ,  je  n'ai  à  citer  pour  vraie  faïence  que  les  suivantes  : 

Bochti,  sur  le  Mayn ,  dans  le  pays  de  Nassau.  —  Fabrique  du 
dernier  siècle ,  connue  pour  avoir  été  un  des  points  d'introduc- 
tion de  la  porcelaine  dure  en  Allemagne.  (La^/j.  7,  PL  xxxvii, 
de  l'Atlas  du  Mus.  céram.  montre  un  plat  remarquable  de  cette 
fabrication.) 


(>)  Voyez  la  figure  d'un  ces  plats.  Alla»  du  Musée  céramique,  PI.  xxxtiii, 
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Les  environs  de  «raremberg.  en  Bavière,  où  Ton  a  fabriqué 
des  pièces  de  faïence  à  émaux  de  diverses  couleurs ,  assez  bril- 
lants, assez  glacés,  avec  des  sujets  et  des  ornements  en  relief  à 
la  manière  de  Bernard  de  Palissy.  Sont-elles  antérieures  aux 
travaux  de  Palissy?  La  pièceyîg-.  i ,  PI. xxxv, semble  indiquer,  par 
le  costume  des  personnages  qui  y  sont  figurés  en  relief,  autant  du 
moins  qu'on  puisse  le  juger,  une  fabrication  du  xv*  siècle,  par 
conséquent  antérieure  à  celle  du  Potier  de  Saintes  et  des  Tuile- 
ries. Il  est  sûr  qu'elles  ont  beaucoup  plus  d'analogie  avec  les 
siennes  que  celles  d'Italie.  Je  le  discuterai  plus  bas  (^). 

Ces  fabriques  de  faïences  couvertes  d'émaux  de  diverses  et 
brillantes  couleurs ,  se  sont  continuées  jusque  dans  le  xviii* 
siècle  en  variant  leur  style  de  forme  et  leur  système  de  colora- 
tion (*).  Cependant  on  a  des  exemples  d'ornements  bleus  sur 
simple  fond  blanc,  système  de  coloration  particulièrement  propre 
aux  faïences  deNevers,  de  Rouen  et  de  Deift. 

Gologrno-  —  0^  f^^^  ^^^^^  ^^^  '^^  bords  du  Rhin ,  et  notam- 
ment à  Cologne ,  des  faïences  fort  belles ,  dont  la  pâte  est  presque 
aussi  dense ,  aussi  dure  que  celle  des  faïences  fmes ,  et  dont 
l'émail  est  assez  mince.  Cela  tient  à  la  facilité  qu'on  a  de  se  pro- 
curer ces  belles  et  bonnes  argiles  plastiques  des  pays  qui  avoi- 
sinent  le  Rhin  du  côté  de  Coblentz ,  Cologne ,  etc. 

Hollande.  —  Des  faïences  célèbres ,  non  par  leur  singularité 
et  leur  rareté,  mais  avec  plus  de  justice  par  leur  réelle  perfec- 
tion, sont  celles  de  la  ville  de  Delft  en  Hollande. 

Elles  sont  remarquables  par  la  beauté  de  leur  émail,  qui  n'est 
pas  d'un  blanc  éclatant,  mais  qui,  avec  une  nuance  légèrement 
bleuâtre,  présente  un  glacé  et  môme  une  finesse  qui  permettent 
aux  ornements  en  bleu  ou  en  toute  autre  couleur  qu'on  y  place, 
de  conserver  des  couleurs  nettes  sans  maigreur. 

On  reporte  à  i5oo,  et  même  au  xv*  siècle,  ce  qui  est  peu 
probable ,  l'introduction  de  l'art  du  faïencier  à  Delft.  La  mar- 

(1)  Voir  en  outre  la  note  détaillée ,  mise  à  la  suite  de  l'article  des  faïences  alle- 
mandes du  Catalogue  du  Musée  céramhiuc  de  Sèvres ,  où  ces  probabilités  sont 
plus  développées. 

(*)  Voir  Atlas  du  Musée  céram.,  PK  xxxvii,  fig.  1  et  ft  de  1736,  5  et  11  de 
^730. 
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que  mise  sous  les  pièces,  et  avec  constance,  depuis  les  pre- 
miers temps  de  la  fabrication  jusqu'au  commencement  du  xvii* 
siècle  seulement ,  indique  l'importance  que  les  Hollandais  atta- 
chaient à  la  perfection  de  leur  faïence.  Cette  perfection  consistait 
non-seulement  dans  les  qualités  de  pâte  et  d'émail  que  je  viens 
de  signaler,  mais  encore  dans  celle  des  peintures,  qui  imitaient 
en  cela  les  peintures  des  porcelaines  chinoises  et  japonaises  à  s'y 
tromper.  Les  pièces  marquées  d'un  R  traversé  d'un  sabre  indi- 
queront le  XVI*  siècle  tout  entier;  passé  1600,  m'a-t-on  assuré, 
à  Delft  même,  on  n'a  plus  rien  marqué. 

C'est  à  l'introduction  des  faïences  fines  anglaises,  et  à  celle  de 
la  porcelaine,  qu'on  attribue  la  dégénérescence  de  l'art.  Les 
formes  pures ,  les  peintures  soignées  et  délicates  portaient  à  un 
prix  trop  élevé  une  Poterie  dont  le  corps  était  moins  estimé  que 
celui  des  deux  nouvelles  Poteries  qui  paraissaient  alors.  On  trou- 
vera au  tableau  des  marques  et  signalements  tous  ceux  qui  ap^ 
partiennent  à  l'ancienne  faïence  de  Delft. 

On  fabrique  encore ,  mais  bien  peu ,  des  faïences  stannifères. 
C'est  de  M.  H. -A.  Picardt,  le  seul  fabricant  de  faïence  qui  reste 
à  Delft  des  cent  cinquante  à  deux  cents  qui  s'y  trouvaient  il  y  a 
près  de  deux  siècles,  que  je  tiens  ces  renseignements. 

Il  y  a  des  fabriques  de  vraie  faïence  dans  l'Asie  mineure , 
dans  les  îles  de  la  Méditerranée  et  sur  la  côte  septentrionale  de 
l'Afrique,  qui  toutes  ont  dans  leurs  formes,  leur  coloration  et  le 
style  de  leurs  ornements,  quelque  vagues  et  incorrects  qu'ils 
soient,  un  caractère  que  l'on  appelle  oriental. 

Maroo.  —  Beaucoup  de  petites  tasses  à  café  sans  anse,  dont  on 
fait  un  usage  si  fréquent,  des  bols,  des  jattes,  des  écuelles,  sont 
en  faïence  mince  de  corps,  couverte  d'un  émail  peu  épais,  riche 
d'ornements  arabesques  faits  de  toutes  les  couleurs  susceptibles 
d'être  appliquées  par  vitrification  sur  l'émail  stannifère  (Mus. 
céram.,  PI.  wwx^Jig.  4i  *o  «^  ï^)-  On  y  voit  des  macules 
rondes  et  des  linéaments  d'un  beau  rouge.  C'était  une  couleur 
recherchée  de  ces  peuples,  mais  comme  on  ne  connaît  pas  de 
couleur  vitrifiable  de  ce  beau  ton  qui  soit  susceptible  d'être  ap- 
pliquée sur  faïence ,  ces  teintes  rouges  sont  mises  à  froid  avec  un 
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véhicule  résineux  ou  huileux,  qui  ne  reste  que  dans  la  boutique 
du  marchand  pour  frapper  les  yeux  de  l'acheteur. 

Algérie.  —  Oherohel  est  en  Algérie  un  lieu  de  grande  fabrica- 
tion de  faïence  ;  c'est  le  même  système  de  fabrication  que  celui 
des  pays  orientaux  et  méridionaux  qui  entourent  la  Méditerranée. 
On  y  risque  quelques  grandes  pièces  telles  que  des  lampes  à  plu- 
sieurs godets,  de  73  cent,  de  hauteur  (PI.  xwix^fig.  5,  de 
TAtlas  du  Musée  de  Sèvres). 

Toi^n^e  d*Aii«.  —  Enfin ,  nous  connaissons  en  Asie  Mineure , 
tant  dans  ses  tics  que  dans  plusieurs  parties  de  Tempire  ottoman, 
notamment  en  Anatolie ,  de  véritables  faïences  communes ,  ayant 
à  peu  près  les  mêmes  caractères  de  forme ,  de  coloration  et  d'or- 
nementation que  les  Poteries  vernissées  des  mêmes  lieux,  mais 
avec  plus-de  variété,  en  raison  du  prix  que  donne  à  ces  vases  et 
ustensiles  une  matière  telle  que  la  faïence,  matière  plus  pré- 
cieuse et  plus  facile  à  orner  qu'une  terre  grossière  simplement 
vernissée. 


Mon  but  étant  la  fabrication  et  ses  divers  procédés  suivant  les 
lieux  et  les  temps ,  je  dois  me  borner  aux  exemples  que  je  viens 
de  donner  •,  en  augmenter  le  nombre  serait  entrer  dans  une 
énumération  commerciale  et  géographique ,  dans  une  sorte  de 
statistique  des  arts  céramiques.  Le  Musée  céramique  de  Sèvres, 
son  Cataloque  et  son  Atlas,  augmenteront  suffisamment  le  nombre 
de  ces  exemples. 

Ce  que  je  vais  exposer  sur  ce  qu'on  peut  appeler  la  faïence 
historique,  c'est-à-dire  celle  qui  a  été  faite  autrefois  et  qu'on  ne 
fait  plus  maintenant,  ou  qu'on  fait  d'une  tout  autre  manière, 
complétera  les  notions  que  j'ai  dû  chercher  à  réunir  sur  cet 
ordre  de  Poterie. 

Histoire  de  la  Faïence  émalllée. 

Presque  toutes  les  Faïences  que  je  viens  de  décrire  sont  mo- 
dernes, c'est-à-dire  que  l'époque  connue  de  leur  fabrication  en 
Europe  ne  remonte  pas  au  delà  du  xiv'  siècle.  Il  est  maintenant 
très-probable  que  les  Poteries  à  glaçure,  dont  on  pourrait  rappor- 
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ter  l'origine  au  ix*  ou  au  x*  siècle ,  et  qui  sont  de  fabrication 
arabe,  quoique  faites  en  Europe,  et  exclusivement  en  Espagne, 
n^appartiennent  pas  à  la  Faïence  émaillée.  Cette  Poterie  a  été 
fabriquée  très-activement  dans  des  lieux  déterminés  et  pendant 
un  temps  assez  long,  qui  s'est  même  prolongé  jusqu'au  temps 
actuel  dans  plusieurs  parties  de  l'Italie,  d'où  elles  ont  été  ap- 
portées en  i^'rance,  comme  on  le  verra  plus  bas.  C'est  le  motif 
pour  lequel  j'ai  désigné  cette  sorte  de  Poterie  sous  le  nom  de 
Faïence  émaillée  ou  italienne,  comme  dénomina- 
tion d'origine  et  de  nature  moins  vague  que  celle  de  Faïence 
commune. 

• 

Pour  présenter  clairement  rhisto'ire  particulière  de  la  Faïence 
émaillée,  il  faut  rappeler  la  définition  que  je  donne  de  cette 
faïence,  afin  d'appliquer  «^ette  histoire  à  un  corps  nettement 
défini. 

On  a  vu  que  cette  définition  était  fondée  sur  deux  qualités 
essentielles,  la  pâte  rayable  par  le  fer  et  cal  car  if  ère, 
Fémail  opaque  etstannifère. 

C'est  donc  de  cette  Poterie  ainsi  définie ,  et  ce  n'est  que  d'elle 
seule  qu'il  peut  être  question  ici. 

La  pâte,  suivant  sa  destination,  peut  présenter  dans  sa  com- 
position de  grandes  différences ,  mais  elle  est  toujours  tendre  et 
calcarifère.  Ainsi,  des  briques  à  peine  cuites,  mais  couvertes 
d'une  glaçure,  appartiennent  à  Thistoire  de  la  faïence  lorsque 
cette  glaçure  est  opaque  et  stannifère.  Quelques  Poteries 
difficilement  rayables,  mais  d'aspect  terreux,  à  glaçure  stanni- 
fère ,  appartiennent  également  à  la  iaïence ,  mais  alors  à  la  faïence 
dure. 

C'est  faute  de  ces  déterminations  précises,  les  seules  qui 
puissent  et  doivent  diriger  dans  l'histoire  d'une  industrie ,  qu'on 
aconfondu,  sous  les  noms  d'émail,  de  faïence,  de  porcelaine,  etc., 
des  Poteries  très-différentes  et  d'époques  de  création  souvent 
fort  éloignées  les  unes  des  autres.  C'est  cette  confusion  qui  nous 
empêche  de  comprendre  les  renseignements  assez  détaillés  que 
Chardin  donne  sur  l'art  céramique  en  Perse,  car  il  m'a  été  im- 
possible de  savoir  avec  certitude  s'il  parle  de  la  porcelaine  ou  de 
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lu  fc^nw,  et  re  qu'il  (lit  dans  Tarticle  qui  sera  cité  au  chapitre' 
d#  la  porcelaine,  s'applique  beaucoup  mieux  à  la  faïence  qu'à  la 
pun:i>Iaiiie  dure;  mais  quand  il  atlirnie  que  celte  Poleiîe  est 
transparente,  propriété  si  frappante  pour  tout  le  monde, 
il  est  impossible  d'y  voir  de  la  faïence. 

J'ai  donc  dû  chercher  à  éclairer  par  l'analjse  tout  ce  qu'il  m'a 
été  possible  de  connaître  parce  moyen,  et  je  ne  citerai  qu'avec 
incertitude,  comme  faïences  ou  Poteries  émaillées,  celles  que  je 
n'aurai  pu  examiner  chimiquement  ou  au  moins  voir. 

J'ai  fait  remarquer  dans  différentes  occasions  que  les  glaqures 
nommées  vernis  et  émail,  le  premier  plombifère,  le  second 
slannifère,  n'avaient  été  mises  sur  les  Poteries  en  Europe  que 
Irès-récemment.  il  parait  que  les  émaux  stannifères  sont  encore 
moins  anciens  que  les  vernis  plombil'ères;  du  moins  quand  on  a 
eu  occasion  d'analyser  des  glaçures  très-anciennes  de  l'Orient 
qui  sont  presque  opaques ,  et  qui  ressemblent  par  là  à  des  émaux, 
on  les  a  reconnues  pour  être  des  vernis  et  non  point  des  émaux. 
Ainsi  les  terres  cuites  et  Poteries  tendres  (')  rcelleuient 
é  m  a  i  1 1  é  e  s  ne  paraissent  pas  remonter  pour  toute  la  terre 
et  surtout  pour  l'Europe  au  delà  du  xiV  aiùcle  ;  du  moins  je  n'ai 
connaissance  certaine  d'aucune  Poterie  de  cet  ordre  chez  les 
peuples  qui  ont  pratiqué  l'art  céramique,  même  avec  une  grande 
perfection  et  depuis  une  époque  très-reculée.  Ainsi  je  ne  con- 
nais aucune  faïence  sUmniférechez  les  Chinois,  nichezlesËgyp- 
liens,  ni  à  plus  forte  raison  chez  les  anciens  Grecs  qui  ne  con- 
naissaient même  pas  le  vernis  plombifère.  Enfin  je  ne  sache  pas 
qu'on  en  ait  encore  fabriqué  dans  aucune  partie  de  l'Amérique. 

U  faut  donc  pénétrer  dans  l'Asie  pour  trouver  je  ne  dis  pas 
l'origine,  mais  le  point  de  départ  des  faïences.  C'est  chez  les 
Persans  ou  chez  les  Arabes  que  paraît  être  né  ce  genre  de  Poterie. 
Rien  n'établit  cependant  que  cette  fabrication  soit  antérieure  à 
l'époque  que  nous  donnons  comme  la  plus  reculée  ft  laquelte 
on  puisse  appliquer  des  Poteries  réellement  émaillêes.  On  cite 
des  briques  de  Babylone  qu'on  appelle  émaillées.   Il  y  a  en 

(')  On  rcDiarcguem  que  Je  D'ealeuds  porter  Ici  ni  des  métaux  ïmaillis,  ni 
utaie  des  grèï  sur  lesquels  les  Cbinols  oui,  coiume  on  lu  verra,  appllqui;  au 
pinceau  ou  mfnic  va  fiinj  des  iaaun  slaiiiiirèr«s. 
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<e{fet  des  briques  et  des  carreaux  qu'on  rapporte  à  cette  haute 
antiquité  et  qui  sont  revêtus  d'une  belle  glaçure  diversement 
colorée.  J'en  ai  vu  des  fragments  à  la  Bibliothèque  royale  ;  mais 
cette  glaçure  ne  renfermaitpas  d'étain  (*) ,  donc  ce  n'est  pas  celle 
à  laquelle  on  peut  donner  ou  laisser  le  nom  d'émail. 


I.  —  Les  faïences  stannifères  les  plus  anciennes  parais- 
sent avoir  été  faites  en  Perse  et  chez  les  Arabes;  mais  chez  les 
uns  et  les  autres  peuples ,  il  y  en  a  d'anciennes  et  de  modernes , 
qui  quelquefois  ne  peuvent  être  distinguées  qu'au  moyen  de  no- 
tions historiques  ou  d'un  certain  aspect  indéfinissable. 

Je  ne  connais  pas  avec  certitude  l'époque  où  la  fabrication  de 
la  faïence  a  commencé  en  Perse,  ni  même  à  quel  siècle  on 
peut  faire  remonter  les  premières  et  exactes  notions  qu'on  a  eues 
de  la  présence  de  cette  Poterie  dans  cet  empire.  Il  est  sûr,  d'après 
ce  qui  est  rapporté  par  Chardin,  qu'elle  est  antérieure  au 
XVII**  siècle  ;  mais  quelle  que  soit  cette  époque ,  il  faut  admettre 
qu'elle  y  est  fabriquée  depuis  longtemps  et  avec  succès  ;  elle 
présente  des  caractères  qui  la  font  assez  bien  reconnaître,  et  il 
paraît  qu'il  y  en  a  de  deux  sortes  principales.  L'une,  c'est  la 
plus  connue,  la  plus  frappante,  est  couverte  d'un  émail  d'un 
beau  bleu  lapis,  bien  glacé,  mis  par  immersion;  car  les  pièces 
en  sont  enduites  partout,  dessus,  dedans,  sous  le  pied.  Tantôt  il 
-est  sans  aucune  ornementation ,  comme  dans  le  vase  représenté 
Mus.  céram. ,  PI.  xxxix^Jig,  1 1  ;  tantôt  il  est  orné  de  dessins  en 
blanc  assez  grossièrement  faits,  mais  ayant  toujours  le  même  ca- 
ractère de  couleur,  de  style  et  d'objet,  comme  dans  le  plat,  /ig.  1 5. 
des  ornements  sont  accompagnés  quelquefois  d'autres  ornements 
d'un  jaune  d'or  particulier,  qui  dans  quelques  cas  devient  la 
couleur  dominante  du  fond,  enrichi  alors  d'ornements  flori- 
formes  blancs  et  bleus,  comme  dans  le  petit  vase ,/%.  i4,  qui 
«st  couvert  d'un  émail  jaune  superbe  et  très-épais,  sans  aucune 
gerçure. 

L'autre ,  qui  est  fond  blanc  ,  présente  une  glaçure  qui  s'éloigne 

(*)  Gonsulter  le  tableau  chronologique  desglaçures,  dansTappendicc  qui  suit  cet 
article,  et  qui  est  relatif  aux  briques,  carreaux,  tuiles  ou  autres  matériaux  de 
•constmction  revêtus  d'une  glaçure. 

IL  4 
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un  peu,  par  son  aspect  et  sa  demi-transparence  vitreuse,  du 
blanc  opaque  des  émaux  stannifêres-,  ces  pièces  sont  couvertes 
d'ornements  colorés,  composés  de  rinceaux  ,  de  rameaux,  d'oi- 
seaux ,  et  notamment  de  petits  quadrupèdes  ,  lièvres ,  che- 
vreuils, etc.,  qui  ont  le  caractère  persan  (Musée  céramique, 
PI.  xxxix,y?g:.  3  et  6). 

Enfin  on  rapporte  aussi  à  la  fabrication  persane,  l'des  pièces 
en  fond  en  partie  blanc,  et  en  partie  bleu,  enrichiesd'ornementsen 
lustre  métallique  cuivreux,  chatoyant,  à  la  manière  des  faïences 
espagnoles  de  Valence  :  telle  est  la  coupe  PI.  xxwx^Jig.  16  de 
r Atlas  du  Musée  céramique  de  Sèvres. 

2«  Des  pièces  entièrement  blanches  -,  la  dorure  qui  les  enrichit 
n'appartient  point  à  la  décoration  propre  aux  objets  céramiques, 
ce  sont  des  feuilles  d'or  appliquées  à  froid  sur  un  mastic  aggluti- 
nant :  ces  pièces ,  dont  la  pâte  paraît  être  de  faïence  persane , 
reçoivent  cette  décoration  en  Hollande. 

Je  parlerai  à  l'article  des  briques,  tuiles  et  carreaux  avec 
glaçurc  vitrifiable ,  de  l'emploi  si  fréquent ,  si  brillant ,  si  riche 
qu'on  fait  en  Arménie ,  au  pied  du  Caucase,  et  surtout  en  Perse, 
de  ces  matériaux ,  pour  donner  aux  temples ,  aux  palais  ,  même 
aux  maisons  particulières ,  un  éclat  dont  on  n'a  plus  en  Europe 
que  des  exemples  rares.  La  difficulté  de  savoir  si  cette  glaçure 
appartient  au  vernis  plombifère  ou  à  l'émail ,  m'a  forcé  de  réunir 
les  détails  ou  plutôt  les  exemples  de  ces  produits  céramiques  à 
l'article  des  matériaux  de  construction  en  terre  cuite  avec  enduit 
vitrifié  -,  je  les  ai  rassemblés  sur  la  planche  de  l'Atlas  du  Musée 
céramique  et  dans  l'appendice  que  je  viens  de  citer. 

Voilà  ce  que  je  crois  savoir  de  certain  sur  la  nature  et  les  dif- 
férentes qualités  et  variétés  de  la  faïence  de  Perse  ^  tâchons  de  re- 
monter maintenant  à  son  origine. 

Malgré  les  recherches  que  j'ai  faites,  les  informations  que  j'ai 
prises  ,  les  secours  si  efficaces  qui  m'ont  été  donnés  par  les  orien- 
talistes les  plus  savants  (MM.  Reinaud,  Garcin  de  Tassy.  Lajard, 
Texier ,  architecte  qui  a  visité  tout  récemment  ce  pays),  l'histoire 
des  arts  céramiques  en  Perse  est  restée  pour  moi  encore  très-obs- 
cure. 
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Tout  le  monde  dit  qu'on  fait  ou  au  moins  qu'on  a  fait  de  la 
Porcelaine  en  Perse ,  et  je  n'ai  jamais  pu  ni  en  posséder,  ni  même 
en  voir  un  seul  échantillon  authentique.  On  parle  à  peine  de  la 
faïence  de  Pei*se;  le  Musée  céramique  en  possède  de  beaux 
et  nombreux  échantillons,  et  il  n'y  a  pas  un  marchand  d'anti- 
quités qui  n'en  ait  quelques  pièces.  Cette  obscurité  vient,  comme 
je  l'ai  déjà  indiqué ,  et  comme  je  le  développerai  à  l'article  de  la 
Porcelaine,  de  la  difficulté  de  savoir  ce  qu'entendent  les  voyageurs 
et  les  écrivains  par  Porcelaine  et  faïence,  confondant  perpé- 
tuellement dans  le  même  article  ces  deux  mots  comme  s'ils 
s'appliquaient  à  la  même  chose ,  et  confondant  ainsi  les  faïences 
proprement  dites  avec  la  terre  cuite  simplement  vernissée.  C'est 
pour  cette  cause  que  j'ai  renvoyé  l'histoire  des  carreaux  dits 
émaillés  à  un  article  particulier  *,  car ,  ne  pouvant  faire  cette  dis- 
tinction sans  avoir  vu  les  pièces,  et  souvent  même  sans  les  avoir 
essayées,  j'ai  réuni  sous  un  même  titre  tous  les  carreaux,  briques, 
tuiles ,  plaques  qui  ont  une  glaçure  quelconque. 

La  faïence  de  Perse  est  parfaitement  caractérisée ,  tantôt  par 
sa  couleur  et  ses  oiiiements ,  tantôt  par  ses  ornements  seulement^ 
le  premier  caractère  est  le  plus  certain ,  et  il  est  plus  difficile 
d'assurer  l'origine  des  pièces  qu'on  veut  déterminer  par  le 
second. 

La  première  sorte  de  faïence  persane  est  couverte  d'un  émail 
ou  d'un  beau  bleu  d'azur,  ou  d'un  beau  jaune  d'or,  avec  des 
macules,  des  ornements,  des  oiseaux  ou  même  des  figures  en 
traits  blancs  (*).  La  pâte  de  cette  Poterie  a  bien  la  composition  des 
pâtes  de  faïence,  et  son  émail  est  stannifère*,  c'est  donc  bien  une 
faïence  (voir  le  Tableau  des  analyses  des  faïences)  :  elle  était  déjà 
recherchée  et  regardée  comme  rare  en  1747  (*). 

L'autre  sorte  est  caractérisée  par  les  formes,  mais  bien  plus 
certainement  encore  par  le  style  des  ornements ,  celui  des  ani- 
maux qui  y  sont  répandus ,  et  ces  autres  signes  que  je  viens  d'ex- 
poser. 

Maintenant,  à  quelle  époque  et  dans  quel  lieu  précis  cette 

(<)  Voir  PI.  xxxix  ^fig,  11 ,  14  et  15  de  l'Atlas  du  Mus.  céram.  et  les  fig.  3  et  7, 
PI.  xiivii  de  ce  Traité.  Ces  Jolies  pièces  sont  tirées  du  cabinet  de  M.  Sauvageot. 
(*)  Catalogue  de  la  vente  de  M.  Ângran  de  Fonspertuis ,  1747,  p.  98. 
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éu^ttvv  A-t-<"lle  été  faite?  Nous  allons  lûeher  de  l'indiquer  le  mieux 
qui^  nous  |v>um>ns,  sauf  à  confondre  la  porcelaine  avec  la  faïence. 
0\*sl  CJianiin  qui  a  pu  seul,  jusqu'à  présent,  nous  donner 
quelques  notions  à  ce  sujet. 

J'ai  déjà  jxirlê  des  briques  mattes,  tant  crues  que  cuites.  11  ne 
peut  tHre  question  ici  que  de  ce  que  je  crois  être  de  la  faïence. 
C/est  néanmoins  par  Tépoque  assez  bien  connue  de  l'existence 
des  briques  vernissées ,  qu*on  peut  présumer  celle  de  la  fabrica- 
tion des  faïences, etconstater  qu'on  en  faisait  dans  le  xii*  siècle  (^)« 
en  re^inlant  les  fabriques  de  Perse  comme  devant  être  au  moins 
de  l  époque  de  celles  d\\rménie.  Chardin ,  dans  ses  voyages  en 
Perse  ^  faits  de  i665  jusqu'en  1681 ,  parle  avec  beaucoup  d'éloge 
de  la  |M)rcelaine  et  de  la  faïence  de  Perse ,  en  disant  qu'on  en  fai- 
sait partout,  mais  que  la  plus  belle  se  fabriquait  à  Chiras,  à 
Meloheil>  à  Yesd«  à  Kirman  en  Caramanie,  et  principalement 
dans  le  Ixmrg  de  Rorende. 

Mais,  je  le  répète,  est-ce  de  la  porcelaine  ou  des  faïences  ca- 
niotéristvs  plus  haut  que  Ton  faisait  dans  ces  lieux?  C'est  ce  qui 
est  }Hnir  nioi  impossible  à  déterminer  par  la  description  qu'en 
donne  Chanlin.  Il  l'appelle  émail  ou  faïence;  c'est  pourquoi  je  la 
cite  dans  cet  article.  Mais  la  description  s'accorde  bien  plus  avec 
lo  oaractèiv  de  la  porcelaine  qu'avec  celui  de  la  faïence.  Ce  motif 
me  iiïivora  d'y  i^cvenir  lorsque  je  traiterai  des  Porcelaines  orien- 
tales 

Arabes.  —  Après  ou  peut-être  avant  cette  faïence  de  Perse 
viennent  les  faïences  arabes.  Il  y  a  encore  ici  la  même  incertitude 
pour  savoir  si  toutes  les  Poteries  attribuées  aux  Arabes  appartien- 
nent à  la  Poterie  vernissée  ou  à  la  faïence  stanniftre. 

Il  est  certain  que  ces  peuples,  très-instruits  dans  les  arts  chi- 
mi(]ues,  ont  pu  emprunter  à  la  science  l'emploi  assez  difficile  de 
plusieurs  oxydes  métalliques  tels  que  celui  de  l'étain,  et  qu'ils 
ont  pu  faire ,  dès  les  temps  les  plus  reculés ,  de  véritables  faïences, 
coninu^  ils  en  ont  fait  dans  des  temps  qui ,  sans  être  aussi  anciens, 

(>-)  M.  DuBoit  DE  MoNTPERREDx  attribue  à  Tépoque  de  1146  à  1225,  la  porte  eu 
iiioiiutiiuu  dti  briques  vernissées  du  cbAteau  de  NakbtcheTan  en  Arménie* 
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sont  néanmoins  antérieurs ,  et  de  beaucoup ,  à  tout  ce  qui  a  été 
fait  dans  le  même  genre  par  les  Potiers  européens. 

Les  pièces  les  plus  remarquables  qui  nous  soient  restées  de  l'in- 
dustrie céramique  des  Arabes ,  sont  les  célèbres  vases  de  TAl- 
hambra.  Il  paraît  sûr ,  d'après  les  descriptions  qui  parlent  de 
l'éclat  du  vernis ,  d'après  les  figures  qui  indiquent  dans  les  cou- 
leurs une  intensité  et  une  netteté  de  contours  qui  n'appartiennent 
qu'à  des  couleur  opaques ,  telles  que  l'émail  stannifère ,  que  ces 
vases  sont  en  faïence.  Ils  ont  été  décrits  et  figurés  par  plusieurs 
voyageurs,  notamment  par  M.  Delaborde,  par  MM.  Jules  Goury 
et  John  Owen,  etc.  (*). 

La  figure  que  Giraud  de  Prangey  en  a  donnée  n'est  pas  exacte  ; 
il  l'a  fait  servir  de  frontispice  à  son  ouvrage,  et  lui  a  attribué  des 
ornements,  des  attributs  et  des  couleurs  que  n'a  pas  ce  vase  ^ 
néanmoins  on  peut  apprécier  par  d'autres  figures  coloriées ,  plus 
vraies,  la  richesse  d'ornement  et  de  couleurs  dont  ces  vases  étaient 
couverts,  et  par  conséquent  la  perfection  de  l'art  des  faïences  à 
cette  époque. 

Ce  qui  confirme  les  présomptions  que  ces  vases  sont  réellement 
en  faïence  dans  l'acception  rigoureuse  de  ce  nom ,  c'est  que  les 
Arabes  ont  revêtu  en  Afrique  et  en  Espagne  un  grand  nombre 
de  monuments  de  carreaux  en  terre  cuite ,  enduite  d'émaux  de 
diverses  couleurs  stannifères,  et  qu'ils  ont  fait  par  conséquent  des 
carreaux  de  véritable  faïence. 

Les  carreaux  de  TAlhambra,  si  variés  de  coloration  et  d'orne- 
ments, appartiennent  à  ce  genre  de  Poteries,  dont  la  date,  il  est 
vrai ,  n'est  pas  très-ancienne ,  puisque  ce  magnifique  palais  des 
rois  arabes  de  Grenade  fut  construit  par  Mohamad-ben-Alhamar, 
premier  roi  de  Grenade,  à  la  fin  de  son  règne,  c'est-à-dire  vers 
1273,  ou  par  son  fils  Mahomad  II,  mort  en  i3o2.  Tout  dans  ce 
splendide  palais  était  orné  de  faïence ,  sur  laquelle  posait  le  lit  du 


(1)  1*  Labobde,  Voyage  en  Espagne,  1. 11%  PI.  lxv,  lxvi,  p.25; 

S**  Jules  Court  et  John  Owen,  ArcKitecter^  ouyrage  anglais,  in-folio  colorié, 
PI.  XLZ  ,  1862  ; 

:«  Ce  vase  est  aussi  représenté  dans  Touvrage  espagnol  intitulé  :  «  y^ntigueda- 
des  Arabes  de  Espana  ••  ainsi  que  celui  qui  fut  cassé  et  fendu  à  un  voyageur, 
fig.  Lzvi  de  M.  Delaborde. 


m  FAÏE>'CE   ÉMAILLÉK. 

souverain  (*).  Los  carreaux  de  revêtement  portaient  pour  la  plu- 
part relte  inscription  arabe ,  si  révérée ,  qui  signifie  :  il  m')-  a  pas 
de  fort  si  ce  n'est  Dieit^  devise  qui  ne  fut  établie  que  ve!*s  la  fin 
du  xiii*  siècle  (*). 

La  forme  et  la  décoration  de  ces  vases  sont  indiquées ,  autant 
qu'il  est  possible  de  le  faire  en  petit,  par  la  figure  de  l'Atlas  du 
Musée  céramique  (*).  La  glaçure  du  fond  est  assez  blanche  :  les 
ornements  qui  la  recouvrent  sont  en  bleu  de  deux  tons,  l'un  plus 
foncé  que  l'autre,  sorte  d'or,  ou  plutôt  de  ce  lustre  d'or  un  peu 
cuivreux  qui  a  été  si  souvent  employé  en  Espagne  et  en  Italie,  et 
qui  paraîtrait  venir  des  Arabes  (*).  Ce  vase  de  l'Alhambra  a 
I  met.  36  cent,  de  hauteur ,  sur  9  décimètres  de  diamètre. 

M.  Girault  de  Prîingey  nous  apprend  qu'on  a  découvert  en  Si- 
cile, il  y  a  environ  dix  îins  .^  des  vases  semblables  en  tout  à  ceux 
de  l'Alhambra. 

Ce  sont,  avec  les  carreaux  de  revêtement,  tantôt  couverts  d'un 
enduit  vitreux,  soit  monochrome,  soit  enrichi  d'ornements 
peints  de  diverses  couleurs,  tantôt  décorés  d'ornements  incrustés 
dans  la  pâte,  etc.,  que  je  décrirai  à  l'article  des  matériaux  de 
construction  en  matière  céramique,  vernissés  ou  émaillés  ,  ce 
sont,  dis-je,  les  seuls  produits  que  je  connaisse  des  fabriques 
céramiques  des  Arabes  de  l'Asie ,  de  l'Afrique  et  de  l'Espagne. 

Os  matériaux  feraient  remonter  le  commencement  des  émaux 
stannifères  dans  tout  l'ancien  Continent,  mais  par  les 
mains  d'ouvriers  venus  de  l'Orient ,  tout  au  plus  au  x*  siècle , 
la  («hino  n^y  ayant  contribué  en  rien ,  ainsi  que  je  l'ai  dit  au 
oomiuoncomont  de  cet  ailicle  en  parlant  de  la  fabrication  des 
émaux  employés  comme  couverte  ou  glaçure  de  Poterie  à  pAte 
tendre,  et  en  supposant  que  ces  glaçures  fussent  stimnifères. 

(>}  Mit  UN,  Dict,  de»  ReauX'Artt^  Alhambra. 

(*)  Voir  les  détails  donnés  ù  l'appendice ,  page  03,  à  l'occasion  d'un  carreau  de 
l'Alhambra  du  Musée  céramique  de  Sèvres ,  portant  cette  inscription. 

(')  PI.  m,  fig,  2.  Cettt  figure  représente  le  vase  en  porcelaine  qui  est  fait  à 
Sèvres,  d'après  un  dessin  de  la  grandeur  de  l'original  relevé  avec  la  plus  grande 
exactitude  dans  l'Alhambra  par  M.  Dauzats.  P.  PI.  m. 

(*)  On  on  verra  la  composition  dans  le  III*  livre ,  où  II  est  spécialement  question 
dot  couleurs  vltriflables. 
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Italie.  —  Après  avoir  constaté  assez  sûrement  la  présence  de 
la  faïence  s  t  a  n  n  î  f  è  r  e  dans  les  contrées  occupées ,  soit  de  tout 
temps,  soit  même  passagèrement  par  les  Arabes,  telles  que 
TEspagne  et  ses  dépendances  européennes,  nous  retrouvons 
cette  Poterie  en  Italie  ;  elle  semble  y  avoir  eu  deux  créateurs  : 
les  Arabes  d'une  part  et  Luca  délia  Robbia  de  Tautre. 

L'intervention  d'ouvriers  arabes  ou  espagnols,  tenant  leurs 
procédés  des  Arabes ,  venus  des  îles  Baléares  en  Italie  et  y  intro- 
duisant rémail  opaque  d'étain,  est  généralement  admise;  le  nom 
de  Majolica ,  donné  alors  dans  presque  toute  l'Italie  à  cette 
faïence,  dérive,  suivant  Scaliger,  de  Majorica^  Mayorque,  puis 
transformé  par  coquetterie  de  langage,  comme  le  dit  Fabio- 
Ferrari,  en  celui  de  Majolica,  ne  laisse  point  de  doute  sur 
cette  filiation;  cette  introduction  aurait  eu  lieu  vers  i4i5 ,  à  peu 
près  à  répoque  où  Luca  Délia  Robbia ,  sculpteur  de  Florence ,  fit 
ses  figures  et  bas-reliefs  en  terre  cuite  et  les  empâta  dans  un 
émail  d'étain;  avait-il,  comme  on  le  dit,  inventé  ce  bel  émail, 
ou  le  tenait-il  des  faïenciers  de  Majorque?  C'est  ce  qui  est,  au 
moins  pour  moi,  assez  incertain.  La  faïence  de  Majorque  n'a  été 
connue  en  Italie  que  dans  le  commencement  du  xv^  siècle,  mais 
elle  existait  en  Espagne  peut-être  depuis  longtemps  ;  Luca  pou- 
vait-il avoir  eu  connaissance  d'un  procédé  pratiqué  dans  un  pays 
si  éloigné,  mais  qui  avait,  il  est  vrai,  de  nombreuses  relations 
avec  l'Italie? 

Suivons  maintenant  les  différentes  phases  et  les  détails  de 
cette  introduction  de  la  faïence  dans  ce  pays. 

Il  me  semble  qu'on  peut  attribuer  à  cette  introduction  deux 
époques  assez  distinctes  :  l'une  est  celle  des  sculptures  en  terre 
cuite ,  mises  à  Florence  à  l'abri  des  altérations  atmosphériques 
par  un  émail  dur  ;  c'est  la  Terra  ins^etriata  de  Luca  délia  Robbia; 
l'autre  est  la  transformation  des  Poteries  vernissées  de 
Pesaro ,  déjà  assez  belles  et  ornées  de  quelques  peintures ,  en 
Poterie   émaillée   ou   faïence;  c'est  la  Majolica, 

La  première  a  précédé  la  seconde  de  près  de  i  oo  ans ,  comme 
on  va  le  voir. 

Luca  délia  Robia,  auteur  ou  introducteur  des  terres  cuites 
émaillées,  était  un  sculpteur  né  à  Florence  en  i388,  et  mort, 


Ml  faïence  ém aillée. 

dil  VaiUïri ,  on  1 43o.  Ce  ne  serait  donc  que  dans  un  espace  d'en- 
vimn  uo  ans,  et  encore  étant  fort  jeune,  qu'il  aurait  inventé  et 
multiplié  comme  elles  l'ont  été,  ses  figures  et  bas-reliefs  de  terre 
(^maillés  :  il  est  vrai  que  pendant  sa  vie  et  après  sa  mort,  ses 
frères,  Ottaviano  et  Agostino,  ses  neveux  et  petits-neveux,  An- 
dréa, un  autre  Luca  et  Girolamo,  firent,  jusque  vers  i56o,  et 
par  conséquent  dans  une  période  de  près  de  1 5o  ans ,  un  grand 
nombre  d'ouvrages  du  même  genre,  mais  qui  n'ont  point,  au 
jugement  des  artistes,  le  même  mérite  que  ceux  du  premier  Luca. 

Les  pièces  d'art  dues  à  cette  famille  d'artistes  faïenciers  ont 
pour  masse  une  pâte  composée  comme  on  l'a  fait  connaître  au 
tableau,  p.  2!$,  n°  1 ,  et  pour  glaçure  un  véritable  émail  stanni- 
fère,  bien  glacé,  dur,  sans  gerçure. 

Les  couleurs  qu'elle  lui  a  données  ou  qu'elle  a  employées ,  sont 
principalement  : 

Le  jaune  assez  pur,  de  plomb  et  d'antimoine. 

Le  bleu  opaque  pur,  foncé ,  tantôt  comme  émail ,  tantôt 
comme  couleur  d'application. 

Le  vert  de  cuivre. 

Le  violAtre  sale  dû  au  manganèse,  car  alors  on  ne  con» 
naissait  pas  en  Europe  les  couleurs  tirées  de  l'or. 

Girolamo  délia  Hobbia,  petit-neveu  de  Luca,  vint  en  France 
vors  i53o,  et  contribua,  assure-t-on,  à  la  décoration  en  car- 
reaux omaillés  du  château  de  Madrid ,  à  Boulogne ,  près  Paris. 

(les  terres  cuites,  à  reliefs  revêtus  d'émaux  blancs,  associés  de 
quelques  émaux  de  couleur,  furent  pendant  longtemps  les  seules 
faïeneos  stannifères  colorées  qui  furent  fabriquées  en  Italie.  On 
rontinua  à  Pesaro  les  Poteries  vernissées  que  Passeri  appelle  des 
A  0  m  i  -  f  a  ï  onces.  (]e  vernis  était  très-beau ,  éclatant.  Il  pré- 
sentait des  rollets  nacrés  que  Passeri  attribue  aux  altérations  que 
le  temps  lui  faisait  éprouver,  et  je  suis  très-disposé  à  admettre 
non  opinion. 

Mais  comme  le  vernis  de  plomb,  étant  transparent,  laissait 
voir  la  rouleur  rougeAtre  et  sale  de  la  pâte,  on  chercha  à  inter- 
poHer  (Mitre  oe  vernis  et  la  pûte,  pour  en  cacher  la  couleur,  une 
niatirre  opaque  et  blanche.  On  n'arriva  pas  encore  à  l'émail  stan- 
nlfiMis  mais  à  ce  que  les  Potiers  appellent  un    engobe;  c'est, 
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comme  on  le  verra  ailleurs,  une  couche  mince  d'une  argile 
blanche  ou  d'une  couleur  déterminée,  dont  on  recouvre,  par 
immersion,  la  surface  d'une  pièce  de  Poterie  avant  sa  cuisson. 
L'engobe  qu'on  mit  en  usage  en  1 3oo ,  dit  Passeri ,  était  une 
terre  très-blanche.  La  pièce  ainsi  préparée ,  on  la  cuisait  à  une 
faible  température ,  puis  on  la  passait  au  vernis  plombeux  (^) 
diversement  coloré ,  et  qu'on  parfondait  ensuite  sur  cet  en- 
gobe. 

Ce  vernissage  opaque  mis  sur  la  Poterie  fut  une  assez  grande 
amélioration,  qui  alla  en  se  perfectionnant  jusqu'en  i45o;  par 
conséquent  elle  marcha  3o  ans  sans  Fintroduction  de  Tétain , 
quoique  l'émail  stannifère  eût  été  trouvé  et  employé  à  Florence 
par  Luca  délia  Robia ,  vers  1420. 

Or  ce  ne  fut,  d'après  le  même  écrivain,  que  vers  i5oo  qu'on 
eut  l'idée ,  à  Pesaro ,  d'employer  cet  émail  à  faire  la  glaçure  des 
faïences  et  le  fond  blanc  sur  lequel  devaient  être  placées  toutes 
les  belles  peintures  qui  ont  donné  tant  de  célébrité  à  cette  Poterie, 
6OUS  le  nom  de  majolica ,  et  même  sous  celui  de  porcelaine , 
nom  qu'elle  dut  à  la  beauté  de  son  émail. 

Passeri  décrit  très-bien  ce  procédé  :  on  cuit  d'abord  la  pâte  en 
biscuit,  c'est-à-dire  sans  aucune  glaçure;  on  lui  donne  ensuite 
par  immefôion  la  glaçure  opaque,  composée  de  plomb,  d'étain, 
de  sable  et  de  potasse ,  en  ajoutant  d'autant  plus  d'oxyde  d'étain 
qu'on  veut  rendre  cet  émail  plus  blanc  et  plus  dur.  Parmi  les  cou- 
leurs employées,  nous  n'en  voyons  aucune  qui  résulte  de  l'oxyde 
pourpre  de  Cassius ,  et,  en  effet,  on  ne  trouve  dans  les  Majolica 
ni  carnations  carminées,  ni  lleui's  roses  (•).  On  ne  voit  aussi  que 
très-rarement  de  véritable  dorure  semblable  à  celle  qu'on  met 
sur  nos  faïences;  cependant  le  Musée  de  Sèvres  possède  un  grand 

(')  Marzaeotto.  C'est  uo  vernis  ou  fondant  composé  d'oxyde  de  plomb ,  de  po- 
tasse et  de  sable  trës-fin,  calcinés  ensemble  et  colorés  diversement. 

(*;  Du  moins  dans  aucune  des  pièces  que  j'ai  vues  dans  ia  coiicciion  de  Berlin , 
dans  celles  des  Musées  du  Louvre  et  de  Sèvres,  dans  aucune  des  collections  parti- 
culières que  J'ai  examinées  avec  l'intention  d'y  chercher  cette  couleur  qui  ne  se 
trouve  non  plus  dans  aucune  peinture  sur  verre  ancienne.  Le  précipité  pourpre 
de  Cassius  n*ayant  été  connu  qu'en  1585 ,  il  est  assez  naturel  que  la  couleur  vitri- 
fiable  dans  laquelle  il  entre,  et  que  nous  nommons  carmin  d*or,  n'ait  pu  être 
employée  dans  aucune  des  peintures  céramiques  faites  avant  cette  époque. 


sa 
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)4M  «umI  ,  n'  699 1  ilu  Calaii>gue ,  où  sont  dfis  rehauts  d"or  fin  ; 
4t'itillttura,il  l'Sldit  que  le  i"juin  1  Sog ,  le  doc  d'Urliin  Guido- 
hiildo  II  iiccordu  un  brpvct  du  propriété  a  Jacques  Lanfi-aiico  de 
l'oïani,  pour  rapplicalion  de  l'or  sur  la  rafence  italienne,  il  est 
prt^sunmble  que  c'était  pour  ce  lustre  sf  mince,  d'un  jaune  doré, 
qui  enrichit  de  son  éclat  métallique  les  couleurs  brillantes  qu'il 
recouvre.  Ce  lustre  est  dû,  en  effet,  à  une  dissolution  particulière 
de  l'or.  11  est  également  probable  que  c'est  par  son  application 
sur  un  fond  rouge  ou  sur  un  fond  jaune,  que  Maestro  Gcorgio, 
dont  il  sera  parlé  plus  bas ,  donnait  à  ses  ornenienls ,  en  1 5 1 1 , 
et  beaucoup  plus  lard,  postérieurement  par  conséquent  a  la  dé- 
couverte de  Lanfrunc,  un  éclat  de  rubis  ou  d'or  dont  le  secret 
fut  depuis  perdu  ;  en  effet,  la  beauté  de  ces  lustres  tient  à  un  tour 
de  main  qu'il  est  assez  ditlicile  de  retrouver  lorsqu'on  a  et'Saé  pen- 
dant quelque  temps  d'en  faire  usage.  On  remarque ,  parmi  les 
couleurs ,  un  vert  qui  est  àù ,  non  à  l'oxyde  de  cuivre ,  mais  à  un 
mélange  de  jaune ,  tiré  ou  du  fer  ou  de  l'antimoine ,  avec  le  bleu 
du  cobalt  ;  on  y  voit  le  manganèse  et  non  l'or,  employé  pour  le 
violet,  etc. 

La  Majolica,  faïence  italienne  de  cette  époque,  fut  dans  l'état 
le  plus  florissant  de  i54o  à  i56o;  c'est  dans  ce  court  intenalle 
que  s'exécutèrent  les  plus  beau:(  vases ,  les  plus  beaux  services 
de  table  qui  aient  jamais  été  faits  de  cette  matière. 

Ce  fut  principalement  à  Casleldurante ,  sous  la  conduite 
d'Orazzio  Fontana  d'Urbin ,  et  à  Florence  sous  celle  de  son  frère 
Flaminio ,  qu'on  fit  de  grandes  plaques  de  faïence ,  sur  lesquelles 
ils  peignirent  des  sujets  historiques.  Dans  la  même  ville  travaillait 
le  chevalier  Cypriano  Piccolpesso ,  non-seulement  peintre  habile, 
mais  auteur  d'un  Traité  sur  l'art  de  la  Poterie ,  ouvrage  que  je  ne 
connais  que  par  la  citation  de  Paseri. 

Alors  toutes  les  principales  villes  d'Italie  voulurent  avoir 
des  manufactures  de  Majolica ,  et  presque  toutes  des  peintres 
renommés.  Pesaro,  où  s'étaient  établies  les  premières  faïerces 
de  cette  sorte,  conserva  sa  supériorité,  non-seulement  dans  iss 
peintures ,  mais  encore  dans  la  fabrication .  C'est  dans  cette  ville 
qu'on  fit  de  grands  plats  avec  des  ornemonls  en  relief  moulés, 
et  Passeri  cite  maître  Géronimo,  en  1542,  maître  Mathieu,  en 
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1 55o,  comme  les  plus  habiles  Potiers  de  Pesaro.  Cette  ville  eut, 
outre  les  Raphaels  dont  je  vais  parler,  Terenzio ,  fils  de  Mathieu 
le  Potier;  Batista  Franco,  habile  dessinateur  chargé  de  diriger 
les  travaux  :  Taddeo ,  Zuccaro ,  Urbin  ,  Guido  Durantino  et  Fran- 
cesco  Xanto.  La  ville  de  Gubbio,  qui,  après  Pesaro,  est  la  plus 
ancienne  d'Italie  où  on  ait  fabriqué  du  Majolica,  avait  au  nombre 
de  ses  peintres  Georges  Andreoli ,  nommé ,  après  son  anoblisse- 
ment. Maestro  Georgio.  Cet  habile  peintre  fut  surtout  renommé 
par  le  beau  rouge  rubis,  dont  il  a  enrichi  les  Majolica 
de  Gubbio;  il  y  travaillait  de  1 5i  i  à  i537  (^).  Les  pièces  qu'il  a 
peintes  sont  signées  M**  G**,  avec  quelques  variations. 

Enfin  à  Faênza  travaillait  Guido  Selvaggio  :  chacun  de  ces 
peintres  avait  son  mérite  spécial  ;  ils  en  étaient  fiers ,  car  pres- 
que tous  désignaient  leurs  œuvres  par  des  signes  particuliers. 
Le  style  de  Raphaël ,  qui  s'était  répandu  dans  toute  l'Italie,  eut 
une  telle  influence  sur  les  peintures  qui  ornaient  ces  faïences , 
qu'on  crut  longtemps  que  ce  grand  peintre  y  avait  lui-même  tra- 
vaillé. Cette  tradition  paraît  venir  de  ce  que  le  duc  Guidobaldo 
délia  Rovere,  ou  Guidobaldo  II  d'Urbino,  qui  encouragea  avec 
magnificence  ce  nouveau  genre  de  Poterie  et  de  peinture,  donna 
à  exécuter  aux  peintres  des  fabriques  qu'il  avait  établies  à  Pesaro, 
des  dessins  de  Raphaël  et  de  ses  élèves,  et  de  ce  que,  parmi  les 
peintres  les  plus  habiles  de  ces  fabriques ,  il  y  en  avait  deux,  Ra- 
phaël Ciarla  et  Raphaël  dell  Colle,  qui  portaient  le  i^om  de  cet 
illustre  peintre.  Cette  fabrication  et  ses  produits  eurent,  dans  le 
temps  ,  la  même  célébrité  et  la  même  importance  dont  jouit  la 
porcelaine  de  nos  jours;  c'est  même  alors  qu'on  lui  appliqua  ce 
nom.  Le  duc  Guidobaldo  fit  exécuter  à  Pesaro  des  services  ma- 
gnifiques qu'il  donnait  en  présents  aux  princes  et  aux  person- 
nages les  plus  éminents.  On  cite  le  service  qu'il  fit  faire  pour  l'em- 
pereur Charles-Quint,  et  les  artistes  habiles,  Taddeo  Zuccaro, 
Batista  Franco  qui  y  travaillèrent  sous  la  direction  des  frères 
Flaminio  et  Orazzio  Fontana. 

On  apportait,  dans  l'exécution  de  ces  assortiments  de  pièces  de 

(*}  Le  Musée  de  Sèvres  possède,  sous  le  n"  155,  un  plat  ds  ce  peintre  portant 
la  date  de  1527;  il  est  couvert  d*ornemenls  à  reflets  mélalliqucs  jaune  d*or  ef. 
rouge   rubis. 
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folence ,  le  talent,  le  soin ,  les  recherches  d'érudition  et  de  con- 
venances qui  pouvaient  ajouter  à  leur  richesse ,  à  leur  intérêt  et  à 
leur  mérile. 

Ce  genre  de  perfection  se  maintint  tant  que  le  Souverain  pro- 
tégea cette  industrie  de  luxe,  celte  branche  des  beaux  arts;  mais 
quand,  vers  i56<>,  après  lamortdeGuidobaldoeld'OrazzioFon- 
tana,  on  crut  qu'elle  devait  se  sonlenir  par  elle-même  et  qu'on 
pouvait  la  livrer  au  concoure  des  intérêts  particuliers,  on  ne  fil 
plus  que  des  choses  communes,  médiocres,  qui  n'avaient  ni  le 
mérite  résultant  des  talents  desartistes  habiles  qui  les  exécutaient, 
ni  le  prix  que  ce  mérite  rare  pouvait  leur  donner.  Alors  ce  genre 
de  Poterie,  qui  participe  encore  plus  des  arts  du  dessin  et  des 
arts  de  luxe  que  de  l'industrie ,  alla  toujours  en  s'altérant ,  et  finit 
par  tomber  entièrement  :  en  177^,  il  avait  perdu  tous  ses  mé- 
rites. Cette  décadence  frappa  le  cardinal  Stoppani ,  qui  lâcha  de 
relever  l'art  dans  les  fabriques  d'Urbino  ;  elles  avaient  repris  quel- 
que éclat  en  1775,  époque  où  Passeri  publia  son  Traité. 

Ce  ne  fut  donc  pas  la  découverte  de  la  porcelaine  européenne 
qui  causa  cet  abandon  ^  car  la  fabrication  de  cette  nouvelle  Poterie 
ne  commença  en  bluropeque  vers  1710,  par  conséquent  i5o  ans 
après  les  derniers  produits  remarquables  de  la  Majolica  de  Tos- 
canQ;  mais  Tintroduction  en  Europe  de  ta  porcelaine  de  Chine, 
qui  eut  lieu  à  peu  près  à  cette  époque ,  put  y  contribuer. 

France.  —  Il  paraît  que  les  procédés  de  Luca  délia  Robbia 
et  de  ses  successeurs  immédiats  dans  l'art  de  faire  la  faïence  Ma- 
jolica, éliiientenliërement  perdus,  ou  au  moins  absolument  in- 
connus en  France ,  en  1 5(io ,  époque  de  la  mort  du  dernier  fabri- 
cant florentin  qu'on  vient  de  nommer  ;  car  les  essais  multipliés , 
les  recherches  intelligentes  et  opiniâtres  d'un  Potier  célèbre  de  ce 
temps,  de  Bernard  Palissy,  auraient  eu  pour  premier  mobile  le 
désir  d'imiter  une  belle  coupe  de  terre  émaillée  qu'il  vit  avec 
admiration,  vers  i53o.  C'est  à  Saintes,  de  i545  à  i5Go,  qu'il 
entreprit  des  recherches  qui  devaient  le  conduire,  après  des 
efforts  prodigieux ,  au  but  vers  lequel  il  aspirait  avec  tant  d'ar- 
deur. 

le  vais  examiner  les  produits  remarquables  de  cet  homme 
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célèbre ,  mais  je  ne  parlerai  de  lui ,  de  sa  personne ,  que  sous  le 
rapport  de  ses  travaux  céramiques.  Il  était  très-instruit  pour  son 
temps ,  et  s'était  occupé  de  sciences  et  d'arts  très-divers.  Je  laisse 
aux  géologues ,  aux  physiciens  ,  aux  administrateurs,  et  aux  phi- 
losophes, à  rétudier  et  à  le  juger  sous  ces  divers  points  de  vue. 

Bebnard  Pausst.  —  La  Poterie  a  ses  célébrités  comme  toutes  les 
anciennes  et  grandes  industries ,  mais ,  en  parlant  de  Bernard 
Palissy ,  on  peut  dire  qu'elle  a  en  outre  son  héros.  Quoique  je 
sois  peu  porté  à  admettre  sans  examen  toutes  les  célébrités  popu- 
laires ,  je  crois  que  Bernard  Palissy ,  malgré  l'espèce  d'orgueil  avec 
lequel  il  décrit  complaisamment  et  peint  avec  de  vives  couleurs 
toutes  ses  tribulations,  malgré  son  mépris  pour  la  théorie  qui, 
s'il  l'eût  possédée  ,  lui  aurait  peut  -  être  épargné  bien  des 
années  de  recherches  sans  direction,  malgré  le  long  mais 
intéressant  récit  qu'il  fait  de  ses  recherches  si  fatigantes  et  si  dis- 
pendieuses ,  sans  nous  faire  connaître  aucun  des  procédés  qu'il 
avait  découverts  et  pratiqués,  je  crois  néanmoins  que  Palissy, 
par  son  travail  persévérant ,  par  son  courage  moral  qui  l'attache 
à  sareligionet  lui  fait  supporter  la  persécution  et  mépriser  la  mort, 
qui  l'attache  à  ses  recherches ,  quoiqu'elles  exigent  de  lui  jusqu'au 
sacrifice  de  ses  derniers  meubles  et  de  ses  vêtements ,  mérite 
d'être  regardé  comme  le  héros  de  notre  art  -,  car  il  possède  les 
qualités  qui  constituent  le  héros  :  avoir  un  but  élevé ,  chercher 
avec  persévérance  à  l'atteindre  en  surmontant  sans  reculer,  sans 
s'arrêter  un  instant  les  obstacles  qui  se  présentent ,  enfin  y  par- 
venir, et  acquérir  ainsi  une  réputation  populaire. 

Bernard  Palissy ,  quoiqu'il  eût  parcouru  beaucoup  de  carrières, 
n'a  eu  qu'une  seule  fois  un  but  bien  déterminé  ^  celui  de  faire  une 
Poterie  égale  en  beauté  à  la  coupe  qu'il  avait  vue  (*).  C'est,  parmi 

(*}  On  croit  généralement  que  cette  coupe  était  une  pièce  de  la  belle  faïence 
d'Italie  faite  en  Toscane,  et  répandue  dans  toute  l'Europe  sous  le  nom  de 
Majolica.  M.  Riocreux ,  conservateur  du  Musée  céramique  de  Sèvres ,  pense , 
d'après  les  couleurs  tranchées  des  émaux  d'Allemagne ,  l'absence  de  peintures 
nuancées  sur  ces  émaux ,  la  présence  fréquente  de  figures  et  d'ornements  en  relief 
colorés,  caractère  qu'on  retrouve  en  général  sur  les  faïences  de  Palissy,  que  ia 
coupe  qui  fut  si  admirée  par  cet  homme,  qui  n'était  pas  encore  Potier,  apparte- 
nait plutôt  à  la  fabrication  allemande  du  commencement  du  xvi*  siècle  qu'à  la 
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kmtwh'iiA'o»,  la  seule  qui  ail  un  corps  réel,  et  par  conséquent 
tjmtpiltwpérerd'aUiîindre  et  de  saisir;  car  tout  ce  qu'il  a  écrit 
««■  io-i  argiles ,  les  pierres  ,  les  marnes ,  les  sels ,  les  eaux  ,  a  peu 
A*  fwml ,  tout  on  indiquant  un  esprit  observateur. 

Bi'rnard  Polissy,  qui  fait  une  sortie  si  vive  contre  la  théorie, 
qui  dit ,  avec  raison  ,  que  la  théorie  qui  n'est  jKiint  accompagnée 
de  ftratique  est  vaine  et  décevante,  a  délayé  le  peu  d'observations 
qu  il  a  faites  dans  des  théories  qui  ont  tous  les  défauts  de  celles 
dont  il  parle  avec  un  si  juste  dédain.  Ce  n'est  pji  ici  le  lieu  de 
prouver  ce  que  j'avance  ;  cela  n'aurait  d'adicurs  aucune  utilité  : 
je  dois  me  borner  à  ses  travaux  céramiques  or,  sui  les  vingt- 
cinq  à  trente  dissertations  qui  composent  le  recueil  de  ses  ou- 
vrages, il  n'y  en  a  qu'une  sur  les  Poteries  de  terre  et  les  émaux. 
Eliecst  assez  longue, et  pourtant  elle  ne  nous  apprend  rien,  rien 
que  les  tribulations ,  les  misères  sans  nombre  que  l'auteur  a  eu  à 
supporter  et  qu'il  a  supportées  en  effet  avec  un  courage  et  une 
persévérance  admirables  pour  arriver  k  son  but  :  o'ëtait  bien  le 
moins  qu'il  cherchât  quelque  consolation  à  ses  souffrances  dans 
le  récit  naïf  qu'il  en  a  fait,  et  qu'on  lit  avec  un  vif  intérêt  : 
aussi  la  plupart  des  passages  qui  lui  sont  personnels  ont-ils  été 
transcrits  pur  les  écrivains  qui  ont  parlé  de  cet  homme ,  remar- 
quable en  science  pour  son  temps,  et  en  courage  pour  tous  les 
temps. 

Dans  cette  dissertation,  intitulée  iV/irt  de  la  terre,  on 
croit  qu'il  va  décrire  comme  il  semble  le  promettre  à  son  interlo- 
cuteur théorique ,  les  procédés  qu'il  a  suivis  pour  faire  ses  belles 
faïences,  qu'il  les  décrira  même  avec  celte  minutie  de  détails 
qu'ont  apportée  dans  leurs  descriptions  la  plupart  des  inventeurs 
qui ,  par  la  peinture  des  tentatives ,  lantAt  heureuses ,  tantôt  dé- 
cevantes, qui  les  ont  conduits  à  leur  but ,  ont  su  donner  à  leurs 
écrits  un  intérêt  presque  dramatique  :  tel  est  Bonnet ,  dans  son 
Histoire  des  polypes  d'eau  douce;  Réaumur,  dans  le  détail  de  ses 
découvertes ,  et  surtout  dans  celle  de  la  fonte  douce ,  sujet  qui 
semble  si  peu  propre  à  attacher  par  un  intérêt  de  ce  genre.  Ber- 


fabricallon  lL«]lenno.  L'eiamen  que  J'ai  fait  du  nouTeiu  des  pitre»  de  comparaisou 
qui  M  uvuveul  daos  le  Musée  de  StiTes ,  me  porte  ï  ulmeltrc  cette  opinion. 
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nard  Palissy  sait  bien  aussi  inspirer  de  l'intérêt ,  mais  c'est  plutôt 
pour  sa  personne  et  par  le  récit  de  ses  souffrances ,  que  pour  ses 
travaux  et  par  le  récit  des  phases,  tantôt  heureuses,  tantôt  mal- 
heureuses, qui  accompagnaient  les  recherches  qui  l'ont  conduit 
enfin  au  succès;  un  tel  réciteûtpu  être  utile,  en  apprenant  à  éviter 
les  écueils  qui  ont  rendu  sa  marche  si  lente  et  si  pleine  de  périls, 
tandis  que  le  tableau,  quoique  très-chaudement  peint,  des  tour- 
ments qu'il  a  éprouvés,  n'est  qu'intéressant,  et  pouvant  aussi 
bien  se  rapporter  à  toute  espèce  d'industries  qu'à  celle  des  Pote- 
ries ,  n'apprendra  pas  à  ceux  qui  cultiveront  l'art  qui  les  lui  a 
fait  souffrir,  les  moyens  d'y  échapper. 

Enfm ,  après  avoir  exposé  ses  vertueux  et  justes  principes  sur 
les  découvertes  utiles  à  l'humanité ,  qui  ne  doivent  jamais  être 
celées,  mais  sur  le  droit  qu'il  avait  de  celer  les  siennes ,  puis- 
qu'elles n'intéressaient  ni  l'humanité  ni  le  bien  public;  après 
avoir  cependant  fait  espérer  à  son  spirituel  et  pressant  interlocu- 
teur Théorique  qu'il  lui  ferait  connaître  ses  procédés-, 
après  avoir  feint  de  le  satisfaire  en  lui  disant  que  ses  émaux  sont 
faits  d'étain  ,  de  plomb  ,  de  fer,  d'acier  ,  d'antimoine ,  Se  soufre, 
de  cuivre,  de  cendre  gravelée,  de  litharge  et  de  pierre  de  Péri- 
gueux  ,  Théorique ,  qui  n'est  pas  la  dupe  de  cette  énumération , 
lui  demandant  les  doses  ,  sans  lesquelles  il  ne  lui  apprend  rien, 
Palissy  les  lui  refuse  nettement  en  lui  disant  de  travailler  comme 
il  a  fait ,  etc.  Je  ne  le  blâme  pas  de  cette  réticence ,  c'est  le  fait  de 
tous  les  possesseurs  de  recettes;  mais  il  faut  avouer  que  faire  une 
dissertation  si  longue  pour  en  arriver  là,  c'est,  comme  le  lui  dit 

Théorique,  «  n'avoir  nulle  charité »  Et  il  ajoute  :  «  Si  tu 

»  tiens  ainsi  ton  secret  caché ,  tu  le  porteras  en  la  fosse  ;  nul  ne 
n  s'en  ressentira.  Ainsi  ta  fm  sera  maudite...  c'est  abuser  des 
))  dons  de  Dieu ,  »  etc. 

Mais  Palissy  tient  ferme  malgré  cet  argument  et  bien  d'autres 
très-puissants  qu'il  met  lui-môme  dans  la  bouche  de  son  sage  et 
caustique  interlocuteur,  qui ,  malgré  son  nom  de  Théorique  y 
fait  bien  moins  de  théories  que  lui. 

Le  livre  de  Bernard  Palissy  ne  nous  apprend  rien  en  Céramique, 
et  peut-être  bien  peu  en  sciences  physique ,  chimique  et  géolo- 
gique -,  ses  récits ,  ses  collections ,  ses  leçons  données  à  un  audi- 
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loire  de  médecins  et  d'hommes  du  monde,  dont  plusieurs  très- 
distinpués,  dénotent  un  homme  curieux,  actif,  laborieux,  pos- 
séchmt  des  connaissances  très-variées,  ayant  beaucoup  plus  vu 
que  lu ,  ayant  été  frappe  de  beaucoup  de  phénomènes  qui  avaient 
passé  inaperçus  pour  les  autres ,  mais  dont  lui-même  s'était  rendu 
un  compte  inexact  et  faux ,  et  sur  lesquels  il  avait  construit  des 
théories ,  comme  le  faisaient  alors  tous  ceux  qu'il  blâmait  :  il  ne 
s'en  est  donc  distingué  ni  par  une  utile  publication ,  ni  par  une 
sage  réserve. 

Outre  la  révélation  qu'il  nous  fait  des  corps  qui  entrent  dans 
la  composition  de  ses  émaux,  et  dont  on  possédait  déjà  la  con- 
naissance, tant  en  Italie  qu'en  Allemagne,  nous  voyons  qu'il 
avait  un  four  à  deux  foyers,  et  que  la  cendre  ayant  gâté  l'émail 
de  ses  faïences,  il  avait  inventé  de  les  enfermer  dans  ces  cylindres 
de  terre  cuite  qu'il  appelle  des  lanternes,  et  que  nous  nom- 
mons cazettes.  Voilà  tout  ce  qu'on  peut  tirer  de  cette  disser- 
tation. 

Si  Palissv  eût  fait  connaître  ses  obsen'ations  sur  les  argiles , 
les  pierres ,  les  terres ,  les  sels  et  les  eaux ,  sur  la  fabrication  des 
Poteries  et  des  émaux-,  qu'il  n'eût  accompagné  la  description  de 
ces  faits  d'aucune  hypothèse ,  mais  seulement  de  quelques  dé- 
ductions théoriques  (eussent-elles  été  incomplètes  et  mtoe 
fausses  par  défaut  d'un  nombre  de  faits  suffisant)-,  s'il  eût  rap- 
porté avec  des  détails  techniques  la  suite  des  tentatives  faites 
pour  avoir  les  beaux  émaux  qu'il  est  par\'enu  à  mettre  sur  sa 
faïeni*o;  qu'il  nous  eût  fait  connaître  les  difficultés  qu'il  a  dû 
épn^uver  pour  faire  tenir  sur  une  pâte,  presque  exempte  de 
chaux  et  très-fortement  cuite ,  de  semblables  émaux  sans  qu'ils 
éeaillent;  qu'il  eût  décrit  la  composition  de  chacun  de  ses 
émaux,  la  forme  de  ses  fours,  etc.,  comme  il  eût  alors  fait  au- 
trement que  ses  contemporains,  comme  il  eût  devancé 
sou  siècle  i>ar  cette  sagesse  et  avancé  l'art  de  la  faïence  par  sa 
«•onmuinieation,  Bernard  Palissy  eût  été  un  grand  homme  et  un 
honime  utile.  Mais,  ainsi  qu'il  se  Test  dit  à  lui-môme  par  la 
iHtueht^  dt»  Tlu'orique  :  a  II  a  porté  son  seci-et  dans  ia  fosse , 
u  ft  nul  ne  svn  c^t  n'ssenti.  »  Cela  est  si  vrai ,  que  ce  ne  fut 
imH  imv  lui  ([ue  Part  do  la  faïence  fut  introduit  en  Italie,  où  il 
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existait  depuis  près  de  cent  ans;  ni  en  France,  où  il  ne  s'établit 
que  dix  ans  au  moins  après  sa  mort,  car  ce  ne  fut  que  vers  1600 
que  cet  art  y  fut  pratiqué. 

Bernard  Palissy  est  donc  un  homme  très-remarquable  par  de 
hautes  qualités  toutes  personnelles ,  par  ses  connaissances  éten- 
dues, sa  persévérance,  son  noble  et  courageux  caractère.  C'est, 
comme  je  l'ai  dit  au  commencement  de  cet  article,  un  héros  parmi 
les  Potiers-,  mais  l'héroïsme  est  une  qualité  individuelle,  qui, 
comme  toutes  celles  de  ce  genre,  sont  peu  utiles  à  l'humanité, 
parce  qu'elles  ne  se  transmettent  pas. 

Les  faïences  de  Bernard  Palissy  sont  caractérisées  par  un  style 
particulier  et  plusieurs  qualités  qui  leur  sont  tout  à  fait  propres. 

Les  formes  du  nu  sont  en  général  assez  pures.  Il  n'y  a  point 
ou  presque  point  de  peinture  proprement  dite,  c'est-à-dire  de 
peinture  à  plat,à  couleurs  nuancées  (^).  Que  ce  soient  des  orne- 
ments, des  représentations  d'objets  naturels,  ou  même  des  sujets 
historiques,  mythologiques  et  allégoriques ,  ce  sont  toujours  des 
reliefs  coloriés.  L'émail  est  dur  et  a  beaucoup  d'éclat  ;  mais  on  y 
remarque  souvent  une  multitude  de  petites  tréssaillures.  Les 
faïences  allemandes  en  présentent  également.  Les  couleurs  sont 
généralement  vives ,  mais  peu  variées  ;  elles  se  bornent  au  blanc 
jaunâtre,  il  n'est  jamais  arrivé  à  la  blancheur  éclatante  de  l'émail 
de  Luca  délia  Robbia.  C'est  ce  blanc  qui  a  été  l'objet  de  ses  plus 
persévérantes  recherches.  Les  pièces  à  fond  blanc  qu'il  a  faites 
sont  rares.  Le  Musée  de  Sèvres  possède  un  plat  ovale  de  62  centi- 
mètres de  longueur,  dont  le  fond  est  blanc;  mais  ce  n'est  pas 
même  l'émail  blanc  des  faïences  de  Nevers.  S'il  est  supérieur  par 
le  ton  à  celui  de  Delft,  il  lui  est  inférieur  par  le  glacé.,  Il  faisait 
un  jaune  assez  pur,  un  jaune  d'ocre,  un  beau  bleu  indigo ,  et  un 
bleu  grisàtre»On  y  voit  encore  le  vert  éméraude  par  le  cuivre  et  un 

(})  Cependant  Alexandre  Lenoir,  cet  érudit  et  zélé  fondateur  et  consenrateur 
du  Musée  des  monuments  français  dès  1701,  dit  qu'il  y  avait  au  château  d*Écouen 
deux  tableaux  en  faïence  représenUnt  des  bauilles ,  donnés  et  exécutés  par  Ber- 
nard Palissy.  Ils  servaient,  dit  Lenoir ,  de  pavement  à  la  chapelle.  Ce  sont  les  seuls 
exemples  cités  de  ce  genre  de  peinture ,  et  je  suis  étonné  que  ces  tableaux  de  ba- 
utile  aient  pu  servir  de  pavement  à  la  chapelle ,  pavement  qui  était  composé  de 
petits  carreaux  enrichis  d'ornements  Incrustés  et  couverts  d'un  émail  assez  dur, 
à  en  juger  par  leur  état  de  conservation. 

II.  6 
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vert  JBunAtrt,  le    violet  de  manganèse  et  un  brun  violôtre. 

On  remarquera  qu'on  n'a  trouvé  avec  ces  couleurs  ni  le  beau 
blanc  d email  en  reliausde  peinture,  ni  aucun  rouge  dérivant 
soit  du  fer,  soit  de  l'ur ,  ni  le  noir.  Le  dessous  des  pièces  n'est  ja- 
mais d'un  ton  uni,  mais  il  est  tacheté  de  deux  ou  trois  couleurs 
qui  sont  ordinairement,  peut-être  toujours,  disposées  en  mar- 
brures nuanciies  de  bleu ,  de  jaune  et  de  brun  violàtre. 

Il  paratt  qu'il  avait  deux  compositions  d'émail ,  l'une  plus  dure^ 
se  laissant  très-di facilement  rayer  avec  l'acier,  renferme  plus 
d'étain^  l'autre,  plus  transparente,  plus  jaunâtre,  et  beaucoup 
plus  tendre,  quoique  se  laissant  encore  rayer  difficilement  avec 
la  pointe  du  couteau  ;  elle  se  rapproche  par  là  des  bonnes  glaçu- 
res  des  faïences  fines.  On  peut  dire  que  dans  beaucoup  de  cas  la 
faïence  de  Bernard  Palissy  tenait  le  milieu  entre  la  faïence 
éniaillée  ordinaire,  qui  est  iurayable  quand  elle  est  bien  faite, 
et  la  faïence  plombifère ,  qu'on  peut  toujours  rayer. 

La  pfite  a  la  dureté ,  l'imperméabilité  et  l'infusibilité  de  celle 
des  faïences  fines  dites  terre  de  pipe,  bien  différente  en  cela, 
comme  je  l'ai  fait  déjà  remarquer,  des  pâtes  de  faïence  d'Es- 
pagne et  d'Italie^  elle  est  généralement  blanciie  tirant  sur  le 
jaune  grisâtre  pâle.  (Voyez  à  la  p.  a3  ,  et  au  tableau  des  analyses 
qui  l'accompagne ,  les  caractères  de  composition,  etc. ,  de  la  pâte 
de  faïence  de  B.  Palissy.) 

Les  objets  naturels  qui  sont  placés  sur  les  pièces  sont  très-vrais 
déforme  et  de  couleur;  car,  à  l'exception  de  certaines  feuilles ,  ils 
ont  été  moulés  sur  nature.  On  voit,  parle  choix  qu'il  en  (ait,  que 
ce  Potier  était  naturaliste  ;  car  il  avait  bien  remarqué  les  coquilles 
fossiles ,  et  toutes  celles  dont  il  a  orné  ses  différentes  pièces  sont 
des  coquilles  tertiaires  du  bassin  de  Paris,  et  très-probablement 
de  Grignon  ou  des  environs  (').  Les  poissons  sont  de  la  Seine  , 


(')  J'y  ^ 


cconou  U-tii«liiir«tnenl  les  npèces  n 
Ctrilhium  mutabiU , 

—  lapidarum, 

—  lubeTculotum, 
^mpullaria  dfprcfia. 
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les  reptiles  et  les  plantes  des  environs  de  Paris.  Il  n'y  a  aucune 
production  étrangère. 

La  plupart  de  ces  pièces,  et  surtout  les  plats  ou  plutôt  les  pla- 
teaux surchargés  d'objets  en  relief,  et  qu'on  appelait />ièce5  ms- 
tiques^  ne  pouvaient  être  d'aucun  usage  ;  mais  elles  étaient  desti- 
nées à  garnir  ces  grandes  armoires  ou  buffets  qu'on  appelait  dres-- 
soirs ^  et  qui  ornaient  les  salles  à  manger  de  cette  époque  (^). 

Pyrula  levigata. 

Fusut  elavellaius. 

Fissurella  costaria  ? 

F'enerieardia  imbrieata.    , 

y^enus  Seobinella, 

Crassaiella  triangularit  ou  iuleaia. 

(1)  On  a  été  ioceruin  pendant  assez  longtemps  sur  le  lieu  et  la  date  de  la  nais- 
sance de  Bejuiabd  Palisst  ;  on  paraît  s*accorder  maintenant  à  reconnaître  quMl  est 
Dé  à  La  Chapelle-Biron ,  petit  Tillage  du  Périgord,  vers  1510  et  mort  en  1580. 

Il  est  auteur  d'environ  quatorze  ou  quinze  dissertations  sur  différents  sujets 
minéralogiques,  géologiques,  chimiques,  etc.,  dont  font  partie  celles  qui  sont 
intitulées  :  de$  Terres  d'argile ,  des  Marnes ,  et  notamment  de  VArt  de  la 
terre,  de  ton  Utilité j  des  Émattx^  et  du  Feu.  Ce  sont  les  seules  qui  aient  un 
rapport  direct  avec  le  sujet  que  je  traite,  et  dont  j*ai  extrait  tout  ce  qu*ii  a  pu  dire 
sur  l'art  céramique  ;  car  il  n*en  est  plus  fait  la  moindre  mention  dans  ses  autres 
écrits. 

Ces  dissertations  ont  été  imprimées  à  Lyon,  à  La  Rochelle  et  à  Paris  de  1557 
à  1580 ,  par  conséquent  du  vivant  de  Tauteur. 

On  a  deui  éditions  de  ses  œuvres ,  l'une  faite  par  Faujas  de  Saint-Fond ,  pro- 
fesseur au  Muséum  d'Histoire  naturelle,  et  Gobet,  et  publiée  à  Paris  en  1777. 
L'autre  qui  vient  de  paraître  (1844)  a  été  faite  par  M.  P.-A.  Cap  ;  elle  est  rédigée 
avec  plus  d'ordre  et  de  critique ,  l'auteur  ayant  eu  soin  de  revoir  les  textes  impri- 
més du  vivant  de  Palissy,  de  distinguer  ce  qui  lui  appartient  rëellcment  de  ce 
qu'on  lui  a  attribué ,  et  de  rétablir  les  dissertations  dans  l'ordre  où  cet  Illustre 
Potier  les  a  émises. 

On  a  publié  en  outre,  et  ailleurs  que  dans  les  dictionnaires  biographiques,  des 
notices  sur  sa  vie ,  dont  on  sait  bien  peu  de  choses.  Ces  notices ,  dont  je  donne  la 
liste  dans  l'ordre  de  leur  publication ,  font  connaître  tout  ce  qu'on  en  sait  ;  elles 
parlent  de  ses  divers  travaux  et  œuvres ,  j'ai  dû  me  borner  à  ses  travaux  céra- 
miques : 

1*  F'ie  et  travaux  de  Palissy ^  par  M.  V.  Schoblches  ,  Revue  de  Paris ,  1834, 
t.  V,  p.  2W  ; 

7"  Bernard  Palixzy,  par  M.  Dusomiiebard,  Notices  sur  l'hôul  Cluny^  ln-8*, 
1894,  Note  U,  p.  326; 

8»  Ifotiee  sur  Palissy,  par  M.  Miel,  Recueil  de  la  société  libre  des  Beaux- 
Arts,  1^35  \ 

4*  Bernard  Palissy  y  par  M.  G.  THMonKi,  PortraiU  et  Histoire  des 
hommes  utiles,  18S7,  p.  49  ; 


^  • 


68  FAÏENCE  ÉMAILLEE. 

Les  pièces  faites  par  Bernard  Palissy  doivent  avoir  été  très- 
nombreuses  pour  qu'on  en  trouve  encore  une  si  grande  quan- 
tité dans  les  cabinets  et  chez  les  marchands  de  curiosités  de  tous 
les  pays.  Il  paratt  que  la  même  forme ,  le  même  sujet ,  les  mêmes 
ornements  ont  été  fréquemment  répétés  ,  car  les  amateurs  qui 
ont  fait  comme  l'inventaire  de  ces  formes  et  de  ces  sujets ,  ne 
comptent  guère  qu'une  trentaine  de  pièces  qu'on  puisse  carac- 
tériser par  leurs  formes,  leurs  sujets  ou  leurs  ornements. 

On  trouve  rarement  des  pièces  défectueuses ,  et  il  dit  lui-même 
qu'il  brisait  tout  ce  qui  se  présentait  d'imparfait  à  son  défoume- 
inent.  Aussi  regardai-je  comme  une  pièce  assez  intéressante  sous 
le  rapport  de  l'art  un  vase  du  Musée  royal  venant  de  la  collection 
de  Revoil ,  k  Lyon ,  et  que  j'ai  fait  représenter  PI.  xxxvi  ^Jig,  3, 
parce  qu'il  montre  un  de  ces  accidents  que  Palissy  déplore  si 
amèrement  en  disant  que  souvent  l'excès  de  feu  faisait  couler 
les  émaux  et  dérangeait  tous  les  reliefs  qui  étaient  collés  sur  les 
vases  par  leur  moyen.  En  effet,  on  voit  sur  ce  vase,  intéres- 
sant par  lui-même  et  que  je  crois  pouvoir  attribuer  à  Palissy ,  une 
partie  des  ornements  en  relief  dérangés,  et  ayant  glissé  dans  les 
parties  basses  du  vase. 

■ 

Malgré  ce  que  j'ai  avancé  plus  haut,  que  ce  n'était  pas  à  Ber- 
nard Palissy  qu'on  pouvait  attribuer  l'introduction  de  la  faïence 
stannifère  en  France ,  il  a  eu  des  successeurs  dans  son  genre  de 
faïence  si  bien  caractérisée ,  et  des  imitateurs. 

D'abord  il  avait  deux  frères  ou  deux  fils  qui  travaillèrent  avec 
lui ,  si  ce  n'est  dans  les  temps  où  il  fit  ses  essais  si  angoissants 
(car  il  ne  parle  comme  aide  que  d'un  seul  Potier  qu'il  payait  en  lui 
donnant  ses  vêtements),  au  moins  dans  la  suite,  et  lorsqu'il 
fut  chargé  de  grands  travaux  pour  la  reine  Catherine  de  Médicis. 
Il  y  a  parmi  les  manuscrits  de  la  Bibliothèque  royale  un  état  des 
dépenses  de  cette  reine,  de  1670,  qui  porte  «  qu'on  a  délivré  à 


5*  Notice  sur  la  vie  et  les  travaux  de  Bernard  Palissy ^  par  M.  Eoo.  Piot, 
Cabinet  de  l'amateur  et  de  V Antiquaire  ^  IftAS ,  p.  AO  ; 

6**  Notice  historique  sur  la  vie  eî  les  ouvrages  de  Bernard  Palissy,  par 
M.  P.-A.  Cap.  En  tête  de  la  réimpression  de  ses  œuvres ,  in-12 ,  184A ,  Paris , 
Dubocliet. 
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»  Bernard,  Nicolas  et  Mathurin  Palissis,  sculpteurs  en  terre,  une 
i>  ordonnance  de  la  somme  de  a6oo  livres  tournois,  pour  tous  les 
»  ouvrages  de  terre  cuite  émaillée  qui  restaient  à  faire  pour  par- 
)>  faire  les  quatre  pans  au  pourtour  de  dedans,  de  la  grotte  com* 
))  mencée  pour  la  reine  en  son  palais  léz  le  Louvre,  à  Paris,  sui- 
»  vant  le  marché  fait  avec  eux  (0  » 

Ce  furent  probablement  ses  frères  qui  continuèrent  la  fabrica- 
tion des  faïences  suivant  sa  manière,  jusque  sous  le  règne 
d'Henri  IV,  puisqu'on  connaît  un  plateau,  plusieurs  fois  répété, 
qui  représente  ce  prince  avec  sa  famille. 

D'autres  faïences  à  peu  près  du  même  style  que  celle  de  Pa- 
lissy,  ornées  comme  elle  de  couleurs  analogues,  et  surtout  d'or- 
nements et  de  quelques  reptiles  en  relief  (*) ,  se  voient  dans  les 
collections ,  et  ressemblent  beaucoup  aux  faïences  de  Palissy  au 
point  de  s'y  tromper.  Mais ,  en  général ,  la  couleur  dominante  est 
le  fond  brun  marron  ;  la  pâte  est  rougeâtre ,  quelquefois  très- 
dure.  Le  dessous  des  plats  est  d'une  couleur  brun  marron  uni- 
forme ,  bien  difierent  en  cela  des  plats  de  Palissy. 

On  croit  que  cette  faïence  assez  rare  a  été  fabriquée  dans  le 
midi  de  la  France. 

Une  autre  sorte  de  faïence ,  enrichie ,  comme  celle  de  Palissy , 
de  cesfonds  d'émaux  de  couleurs  vives  et  tranchées,  est  celle  qu'on 
fabriquait  en  Allemagne  à  peu  près  vers  la  même  époque. 

Dans  les  échantillons  que  j'ai  vus  de  cette  faïence ,  la  pâte  n'a 
ni  la  blancheur,  ni  la  dureté  de  celle  de  Palissy.  Les  pièces 
fabriquées  ont  beaucoup  de  ressemblance  extérieure  avec  cette 
dernière  -,  mais  la  pâte  est  rougeâtre ,  et  il  est  probable  que  les 
émaux  de  couleur  foncée  qui  recouvrent  ces  poteries ,  avaient 
pour  objet  de  cacher  cette  couleur  sale  de  la  pâte. 

(>)  Ce  manuscrit,  dont  Je  donne  un  simple  extrait,  est  intitulé  :  ÉicU  de  dépense 
de  la  Heine  Catherine  de  Midieiê  de  1570 ,  suppl.  frs,  n*  1921 ,  p.  31. 

C)  Je  n'y  ai  remarqué  que  des  reptiles  et  des  plantes ,  mais  aucune  coquille 
fossile,  ce  qui  établirait  qu'elle  n'a  pas  été  fabriquée  à  Paris  ni  dans  ses  enrirons. 

Ces  coquilles  fossiles  du  terrain  de  Paris,  moulées  sur  nature,  peurent  être 
utilement  employées  pour  faire  reconnaître  les  Trais  faïences  de  Palissy. 


TABLEAU 

CHRONOLOGIQUE  de  rétablissement  de  la  faïence  émaillée. 


Siècles 

Années 

après 
J.-C.? 

•   •  • 

12» 

1146. 

13* 

1273 

ou 

1302. 

14« 

1320? 

!»• 

1415 

LIEUX. 


l!IVE!fTEL'R8 

et  Tondateurs. 


En  Asie. 


10* 


1G« 


iV 


à 
1520. 

1487. 


1509. 

1511. 

1511 

a 
1540. 

1525? 

1530. 


vers 
1520. 

1555. 


1560. 
1570. 

1600. 

1603. 
1688. 


Chine. 

Perse 

et 

Armënie. 


Espagne. 

Ibid. 
Italie. 

Ibid. 
Ibid. 

Ibid. 
Ibid. 

Ibid. 
France. 

Allemagne 

France. 

Italie. 
France. 

Hollande. 

France. 
Ibid. 
Ibid, 


AUTORITëS 

et  annotations. 


En  Enropa. 

Grenade.      Mohamad  II. 


Florence. 

Gubbio. 

Florence. 

Pesaro. 
Urbino. 

Gabbio. 
Paris. 

Nuremberg 

Saintonge 

et  Paris 

an  Louvre. 


Luca  délia  Robbia. 

George  Andreoli. 
Lanfranco. 


Email  stannirère  sur  grès- 
cérame  et  sur  cuivre ,  mais 
point  de  faïence  commune. 

Faïence  bleue. 


Carreaux  de  l'Alhambra.  En 
12S0,  dit  AiKi!f. 


Vase  de  l'Alhambra. 


OrazzioetFlaminio 
Fontana. 

Maestro  Géorgie. 

Girolamo  délia 
Robbia. 


Cest  le  même  que  Maestro 
Georgio,  qui  a  inventé  le  lustre 
d'or  rubis,  vers  tb25. 

Date  d'un  brevet  pour  l'appli- 
cation de  l'or  sur  la  faïence. 

Lustres  métal'iques  divers. 
Majolica! 


Rouge  rubis  des  Majoiica. 
Château  de  Madrid,  prés  Paris 


Bernard  Palissy. 


Paris. 

Delfl. 

Nevers. 

Saint-Gload 

Rouen. 


Palissy  et  frères. 


Château  dlicouen ,  etc. 


Dégradation  du  Majoiica. 

Paiement  des  Palissy,  porté 
au  compte  de  dépense  de  la 
reine  Catherine  de  Médicis. 

On  dit  même  i400,  mais  cela 
est  peu  probable. 

Ordonnance  d'Henri  lY. 
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FaXence 

pour  Poêles  et  Plaques  ou  Panneaux  de  Cheminées. 

La  fabrication  des  carreaux  et  pièces  de  construction  pour  les 
fourneaux  domestiques  que  nous  appelons  poêles,  et  que  les 
Allemands  appellent  hofen  ,  tient  tantôt  à  la  plastique  et  tantôt 
à  la  faïence  commune.  Car  il  ne  faut  pas  croire  que  cette  diffé- 
rence ne  résulte  que  de  Tabsence  ou  de  la  présence  de  Témail 
sur  le  même  biscuit  de  Poterie,  et  que  ce  biscuit  ou 
terre  cuite,  quand  il  n'est  pas  recouvert  d'émail,  puisse  tou- 
jours devenir  faïence  en  recevant  remaillage  \  la  composition  de 
la  pâte  destinée  à  être  émaillée  doit  souvent  être  différente  de 
celle  que  Ton  veut  laisser  en  biscuit. 

Cette  fabrication  de  faïence  émaillée  n'est  ni  aussi  simple ,  ni 
aussi  semblable  à  celle  de  la  faïence  domestique  qu'on  pourrait 
le  penser.  Cela  tient  au  but  différent  pour  chacune  d'elles  que 
l'on  veut  atteindre. 

Dans  la  faïence  d'ustensiles  de  ménage  et  de  vases  de  décora- 
tion ,  on  tient  principalement  à  avoir  un  émail  bien  glacé  et  sans 
gerçures  :  c'est  le  point  important.  On  n'a  pas  tenu  à  ce  qu'elle 
allât  parfaitement  au  feu ,  ou  plutôt  on  n'a  pas  trouvé  facilement 
et  constamment  le  moyen  de  l'y  faire  aller. 

Dans  la  faïence  pour  poêle ,  il  faut  que  les  plaques  résistent  à 
une  assez  haute  température  reçue  presque  directement  sans  se 
fendre.  Quand  elles  sont  bien  faites,  elles  atteignent  assez  bien 
ce  but,  mais  alors  elles  se  fendillent  de  toutes  parts,  ce  qu'on 
appelle  se  gercer  ou  tressailler. 

M.  Barrai,  jeune  chimiste  qui  s'est  beaucoup  occupé  de  ce 
sujet,  parait  avoir  assez  bien  saisi  la  cause  de  ces  défauts  et  de  ces 
qualités,  et  s'il  n'a  pas  encore  donné  complètement  les  moyens  de 
réunir  les  deux  qualités  dans  une  même  faïence ,  il  a  indiqué  la 
route  qu'il  fallait  suivre  pour  y  arriver.  Je  dois  d'abord  parler  de 
la  fabrication  ordinaire  des  faïences  émaillées  pour  poêle  avant 
d'arriver  aux  moyens  employés  pour  les  perfectionner. 

La  pâte  des  poêles  de  Paris  est  faite  avec  l'argile  plastique  qui 
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se  trouve  au  sud ,  à  peu  de  profondeur ,  et  au-dessous  des  couchés 
de  calcaire  grossier  qui  vont  en  s' amincissant  sur  la  pente  N.  du 
plateau  de  Gentilly  (*) ,  Arcueil ,  Vanvres .  Vaugirard ,  etc. ,  du 
sable  argilo-ferrugineux  de  Belleville  et  d'un  peu  de  ciment  résul- 
tant de  terre  cuite  de  faïence  broyée. 

L'émail  est  à  peu  près  le  même  que  celui  de  la  faïence  de  table. 

Le  premier  posage  s'opère  par  immersion  *,  le  second ,  pour 
donner  plus  d'épaisseur  à  l'ancien  ,  par  saupoudration  d'émail 
pulvérisé. 

La  pâte  des  poêles  de  Paris  est  composée ,  d'après  l'analyse 
faite  par  M.  Barrai, 

De  silice 74,9 

D'alumine 22,1 

De  chaux 1,6 

D'oxyde  de  fer 0,7 

De  magnésie '. 0,5 

99,8 

La  densité  de  cette  pâte  est ,  suivant  M.  Barrai,  i  ,85. 

Les  poêliers font  souvent  deux  compositions  différentes,  Tune 
plus  grossière  pour  la  surface  intérieure  des  carreaux,  celle  qui 
reçoit  plus  immédiatement  l'action  du  feu.  Une  marchée  est  com- 
posée en  volume 

D'argile  plastique  de  Gentilly  ou  terre  grasse 5&0  mesures. 

De  ciment 225 

De  sable  de  Belleville 120 

885 

L'autre,  pour  la  surface  extérieure,  et  qu'ils  appellent  terre  à 
sable ,  est  composée 

D'argile  plasUque  de  Gentilly 5&0 

De  sable  de  Belleville 278 

818 

Il  n'y  a  point  de  ciment,  le  sable  le  remplace.  Cette  seconde 
pâte  est  étendue  en  couche  mince  sur  l'autre  pâte ,  et  corrige  le 
défaut  des  inégalités  que  produirait  sur  l'émail  le  ciment  qui  est 
trop  gros. 

Un  ciment  fin  pourrait,  avec  avantage, remplacer  lesable  et  don- 

(*)  Voyez  au  tableau  VB,  p.  17,  l'analyse  des  argiles  plastiques  de  Vanvres 
et  de  Vaugirard ,  qui  s'accorde  assez  bien  avec  celle  qu'a  faite  M.  Barrai.  L'eau 
combinée,  que  ce  chimiste  n'a  pas  déduite ,  explique  la  différence. 
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nerait  une  faïence  dont  les  gerçures  seraient  beaucoup  plus  fines  ; 
mais  le  ciment  est  un  ingrédient  cher  pour  ce  genre  de  faïence. 

Cette  faïence  est  très-gerçable  -,  les  gerçures  ne  tiennent  pas  à 
rémail,  mais  à  la  pâte  elle-même,  et  M.  Barrai  assure  qu'on  les 
voit,  avec  le  secours  de  la  loupe,  sur  la  surface  des  carreaux 
cuits  en  biscuit. 

La  gerçure  ou  tressaillure  des  faïences  destinées  aux  poêles, 
quoiqu'elle  ait  des  inconvénients  moins  graves  que  celle  des 
faïences  destinées  aux  arts  culinaires ,  en  a  cependant  encore 
d'assez  grands.  Elle  couvre  le  poêle  d'une  multitude  de  fendilles 
qui ,  en  se  remplissant  bientôt  de  poussière,  altèrent  l'éclat  et  la 
blancheur  de  l'émail.  Les  liquides  renfermant  des  matières  grasses 
ou  gélatineuses  qui  peuvent  couler  sur  la  surface  d'un  poêle,  en 
pénétrant  dans  les  fissures,  répandent,  lorsque  le  poêle  est 
chauffé ,  une  odeur  très-désagréable  ;  enfin  ces  gerçures  vont  jus- 
qu'à faire  tomber  l'émail  sous  forme  d'écaillés. 

On  a  donc  fait  des  tentatives  pour  corriger  ce  défaut ,  et 
M.  Pichenot,  fabricant  de  carreaux  émaillés  pour  poêles  et  che- 
minées ,  me  paraît  être  le  premier  qui  ait  complètement  et  con- 
stamment réussi  à  le  faire  disparaître. 

Il  n'a  apporté  aucune  modification  à  l'émail ,  mais  il  a  changé- 
la  composition  de  la  pâte  au  moyen  de  la  réunion  de  deux  terres 
des  environs  de  Paris,  qu'il  a  reconnues  propres  à  opérer  conve- 
nablement ce  changement. 

M.  Pichenot  compose  sa  pâte 

D'argile  plastique  de  Vauglrard  ou  de  Gentllly.  ...  25 
De  marne  argileuse  de  Mesnllmontant  ou  plutôt  de 

craie  de  Meudon 25 

De  sable 13 

De  ciment  composé  de  débris  de  cazettes  et  de  bis- 
cuit de  faïence 37 

100 

Cette  pâte  a  donné  pour  éléments,  à  l'analyse  faite  par 
M    Barrai  : 

Silice 56,3  55,4 

Alumine 26,6  29,î 

Chaux 14,7  13,2 

Oxyde  de  fer 1,3  0,9 

98,9  98,7 


On  savait  qu'il  fallait  introduire  de  la  chaux  à  l'état  de  carbo- 
nate dans  la  pétede  faïence,  pour  faire  adhérer  l'émail  el  l'empê- 
cher de  gercer;  mais  on  n'avait  jamais  appliqué  ce  principe 
qu'aux  faïences  d'usage  pour  la  table  ou  l'ornement,  enfm  qu'aux 
pièces  qui  ne  devaient  pas  ou  ne  pouvaient  pas  aller  au  feu  ;  on 
ne  l'avait  pas  appliqué  aux  poêles ,  parce  qu'il  donnait  à  la  pftte 
une  fusibilité  qui ,  dans  le  cas  actuel ,  n'est  pas  à  craindre  ,  mais 
une  fragilité  àhaute  leni  pc  rature ,  qu'on  ne  peut  éviter  qu'avec 
certaines  précautions,  doiit  je  parlerai  plus  bas. 

Cette  pâte,  bien  pétrie,  malaxée,  etc.,  est  courte,  mais  elle 
se  moule  très-bien ,  et  peut  donner ,  par  ce  procédé ,  des  plaques 
d'une  très^rande  dimension ,  qui  ne  gauchissent  ni  ne  se  fendent 
soit  en  séchant,  soit  en  cuisant. 

I^  moulage  ne  s' opérant  pas  tout  à  fait  comme  dans  les  autres 
fabrications ,  je  dois  le  décrire. 

On  conserve  humide ,  dans  des  caves ,  la  pâte  rendue  homogène 
-.-*— aosarTT— aa_  **  plastique  par  les  opérations 

ti  ^^■i"'i'r7à:^sj^p  mécaniques  que  j'ai  fait  connal- 
/î'^^^^^B  tre.  Lorsqu'on  veut  mouler  de* 
€^  ,  ^„^rf ,  .^  ^^^^^.     plaques  et  carreaux  de  poêle,  on 
^""^-Ayc^          r-^^^       monte  des  masses  convenables 
^^             '-*^  de  cette  pûle  k  l'atelier  de  niar- 
''•■-"j^,  ^          '.-IT'  chage;  un  ouvrier  en  forme  de 
J                  gros   ballons,  qu'il  marche  en 
J                   plaques  circulaires  d'un  diamè- 
^  i                      tre  plus  ou  moins  grand,  sui- 
n^^^^^^B               vaut  la  dimension  de  la  croûte 
M                           que  l'on  veut  obtenir.  L'ouvrier 
"'  88-  marcheur  place  chacune  de  ces 
plaques  circulaires  1   une  sur  l'autre,  jusqu'à  ce  qu'il  ait 
formé  un  cylindre  d'environ  i  mètre  de  hauteur;  puis  il  change 
ce  cylindre  de  i  mètre  en  un  paratlëlipipède  très-régulier  P,  ayant 
pour  base  la  dimension  de  la  plus  grande  plaque  que  l'on  veut 
obtenir.  Ce  parallélipipède  est  placé  sur  un  brancard  à  pied  bas 
A  B ,  et  on  le  transporte  dans  l'atelier  de  l'ouvrier  mouleur. 
(Voyez  la  figure  ci-contre,  n°  58.) 


Celui-ci  indique,  au  moyen  de  deux  règles  T,  l'épaisEeur  des 
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croûtes  qu'il  veut  enlever ,  il  fixe  ces  règles  sur  les  faces  verti- 
cales du  paraliélipipède ,  à  Taide  de  petites  balles  de  pâte,  puis 
avec  le  fil  de  laiton ,  qui  est ,  comme  on  sait ,  la  scie  du  Potier ,  il 
enlève  successivement  les  croûtes  qu'il  veut  mouler. 

Pour  enlever  et  transporter  cette  croûte  C  sans  la  déchirer, 
l'ouvrier  soulève  un  des  côtés ,  puis  prenant  les  deux  règles  T  qui 
lui  ont  servi  pour  limiter  l'épaisseur  de  la  croûte ,  il  en  serre  le 
bord  soulevé  de  la  croûte,  et  la  transporte,  ainsi  suspendue, 
dans  le  moule  M. 

Ce  moule  est  une  plaque  de  plâtre  d'une  épaisseur  convena- 
ble ,  entourée  d'un  rebord  Z  également  de  plâtre ,  qui  doit  donner 
les  limites  en  largeur ,  longueur  et  épaisseur  de  la  plaque.  Le 
mouleur  place  sacroûte  dans  ce  moule,  la  tamponne, la  comprime 
comme  à  l'ordinaire ,  le  plus  également  possible  ;  et ,  avec  une 
râcIe  en  fer,  il  enlève  tout  ce  qui,  de  la  surface  supérieure ,  excède 
la  hauteur  des  rebords  Z.  Pour  que  ces  rebords  en  plâtre  ne 
soient  pas  usés  par  ce  raclage ,  ils  sont  garnis  d'une  lame  de  zinc. 
On  fait ,  avec  des  petits  colombins  de  même  pâte ,  les  rebords 
intérieurs  et  saillants  (b ,  b)  qui  doivent  faire  de  cette  plaque  un 
carreau  de  poêle. 

I^  pâte  prend  toute  sa  retraite  en  séchant,  c'est-à-dire 

La  pâte  Ingerçable  eiiTiron 55  p.  1000 

La  pâte  ordinaire 90  p.  1000 

l^  four  présente ,  comme  le  four  de  faïencier  ordinaire ,  la  su- 
perposition de  deux  demi-cylindres  couchés  sur  leur  axe.  Il  est 
composé  d'une  chambre  inférieure ,  qui  sert  de  cendrier,  et  dans 
laquelle  on  place  la  composition  d'émail  pour  être  fondue ,  d'un 
laboratoire  moyen,  et  d'une  chambre  supérieure  nommée  l'en- 
fer; le  foyer  est  antérieur ,  etc. 

Le  grand  four  de  M.  Pichenot  a  deux  laboratoires,  dont  les  di- 
mensions sont  les  suivantes  : 

Longueur  ou  profondeur 2"' ,65 

Largeur 2'",35 

Hauteur  à  la  clef  de  ia  voûte 2"',20 

Hauteur  aux  reins  de  la  voûte 1"^,75 

(C*est  un  arc  surbaissé.) 

Il  y  a  à  chaque  voûte  six  files  de  quatre  carneaux ,  en  tout 
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vingt-quatre  carneaux,  plus  deux  petits  carneaux  d'appel,  que 
Ton  bouche  lorsque  le  four  est  en  bon  feu. 

On  place  toutes  les  pièces  en  échappade  en  plusieurs  lits ,  et 
suivant  la  dimension  des  pièces  *,  quelquefois  trois  lits  de  pièces 
émaillées  et  deux  de  biscuit;  les  pièces  sont  toujours  mises  de 
champ  ou  verticalement  ;  les  inférieures  portent  elles-mêmes  les 
supérieures ,  dont  elles  sont  séparées  par  des  tasseaux  ou  briques 
longues. 

Les  tables  circulaires  ou  socles  cylindriques  de  poêles  portent 
les  pièces  à  bords  droits ,  au  moyen  de  supports  en  forme  de 
petits  tabourets  à  pieds  inégaux,  disposés  pour  épouser  la  forme 
circulaire  des  pièces  sur  lesquelles  on  les  place  ]  on  les  appelle  des 
quatre  pattes. 

Pour  juger  le  feu,  il  y  a  deux  visières  dans  la  porte  du  labo- 
ratoire, une  en  haut  et  l'autre  en  bas,  au  moyen  desquelles  on 
apprécie  à  peu  près  le  degré  d'élévation  de  température  par  la 
couleur  de  l'incandescence.  Mais  lorsqu'on  présume  que  la  cuis- 
son est  près  de  son  terme,  il  s'agit  de  la  juger  plus  exactement 
par  l'état  de  fusion  de  l'émail.  Pour  le  voir,  on  introduit  dans 
le  four  ,  au  moyen  d'un  long  ringard,  un  éclat  de  bois  qui,  en 
s'enflammant,  répand  une  lumière  qui  éclaire  parfaitement 
toutes  les  pièces  émaillées,  et  permet  de  bien  distinguer  le  glacé 
plus  ou  moins  parfait  de  l'émail. 

La  cuisson  dure  vingt-quatre  heures.  Lorsque  l'émail  n'a  pas 
assez  de  feu ,  il  est  verdâtre. 

Les  plaques  et  carreaux  émaillés  qui  résultent  de  ce  mode  de 
fabrication ,  peuvent  être ,  comme  je  l'ai  déjà  dit ,  d'une  grande 
dimension  ,  sans  gauchissement ,  sans  fentes  et  sans  tressaillures. 
Le  Musée  de  Sèvres  possède  une  colonne  de  poêle  de  i  mètre 
3o  cent,  de  hauteur ,  sur  aS  cent,  de  diamètre , — une  plaque  de 
2  mètres  i5  cent.,  sur  38  cent.  Je  connais  une  baignoire  d'une 
seule  pièce ,  faite  par  M.  Pichenot ,  qui  a  i  mètre  4o  cent,  de  lon- 
gueur, 58  cent,  de  largeur ,  et  5o  cent,  de  profondeur. 

L'émail  de  ces  belles  plaques  a  néanmoins  l'inconvénient  d'être 
plus  ou  moins  ondulé ,  ce  qui  nuirait  à  leur  emploi  pour  la  pein- 
ture -,  mais  on  peut  corriger  ce  défaut  en  broyant  les  matières 
beaucoup  plus  fmement.  Un  mélange  de  parties  égales  d'argile 


POUR   POÊLES.  77 

de  Gentilly  et  de  craie  passée  au  tamis,  donne,  dit  M.  Barrai,  un 
énnûil  très-glacé,  mais  les  pièces  gauchissent  ^  il  faut,  pour  obvier 
à  ce  nouvel  inconvénient,  placer  sur  la  pâte  ordinaire,  qui  ne 
gauchit  pas ,  une  couche  mince  de  pâte  tamisée ,  dans  laquelle 
on  a  introduit  du  ciment  très-fin  et  sans  sable. 

M.  Barrai  a  fait  cette  amélioration  ,  et  a  réussi  ^  il  propose  aussi 
d'employer ,  au  lieu  de  craie ,  une  marne  calcaire  (comme  celle 
de  la  plaine  d'ivry ,  près  Paris) ,  qui  est  en  même  temps  siliceuse, 
renfermant,  nonobstant  ses  éléments,  a6  pour  loo  de  sable. 

On  fait  avec 

Argile  plastique  de  Gentilly. 13  mesures. 

Marne  sablonneuse  d'ivry 15 

Ciment  de  terre  cuite 12 

une  pâte  très-ductile ,  qui  se  dessèche  aisément  sans  se  fendre  ni 
se  fendiller,  etqui  peut  donner  de  très-grandes  pièces  très-planes. 

J'ai  vu  chez  M.  Yogt,  habile  fabricant  de  poêles,  une  plaque 
très-droite,  très-bien  glacée,  ayant  de  hauteur  3  met.  5o  cent., 
et  de  largeur,  5o  cent.  5  une  table  rectangulaire  d'environ  i  mètr^ 
sur  60  cent.  Ces  pièces  sont  postérieures  aux  travaux  de  M.  Pichenot. 

Ce  même  fabricant  a  décoré  ses  plaques  et  carreaux  de  poêle  de 
différents  fonds  de  couleurs  sur  lesquels  il  a  mis  des  ornements  et 
des  figures  au  trait  de  diverses  couleurs ,  par  un  procédé  analogue 
à  celui  au  moyen  duquel  on  décore  les  carreaux  de  revêtement,  et 
que  je  décrirai  dans  l'appendice  suivant. 

Mais  ces  carreaux  ont  toujours  l'inconvénient  de  ne  pouvoir  être 
élevés  sans  se  fendre  à  une  haute  température  telle  que  celle  qui  ré- 
sulte de  l'impression  directe  de  la  chaleur  dégagée  par  le  combus- 
tible  mis  dans  le  foyer  d'un  poêle  ou  d'une  cheminée.  On  ne  peut 
donc  les  rendre  complètement  propres  à  leur  destination  qu'en 
construisant  dans  les  poêles  unegamiture  de  briques,  qui  isole  les 
plaques  ou  carreaux  émaillés ,  et  les  garantissent  de  l'action  di- 
recte de  la  chaleur.  C'est ,  comme  je  l'ai  dit  au  commencement 
de  cet  article,  le  résultat  d'une  composition  trop  calcaire  et  trop 
voisine  de  la  fusibilité  et  de  la  densité  que  prennent  les  composés 
alcalino-terreux ,  lorsqu'ils  approchent  de  la  fusion.  Cette  densité 
est,  d'après  H.  Barrai ,  de  1 ,98,  différence  très-notable  de  celle 
de  la  pâte  ordinaire,  qui  n'est  que  de  1,8 5. 
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Ainsi  les  fabricants  de  faïence  éniailice  pour  poêle  sont  entre 
ces  deux  êcueils  :  ou  faïence  pouvant  résister  aux  change- 
ments brusques  de  température  sans  se  fendre  notablement, 
mais  gerçablGS ,  c'est  la  pâte  ordinaire  ;  ou  faïence  non  gerçable , 
mais  se  fendant  et  se  cassant  par  les  changements  immédiats  de 
température ,  c'est  celle  de  M.  Pichenot. 

La  différence  de  qualité  tient  à  la  présence  de  la  chaux,  qui, 
comme  fondant,  donne  à  la  pAte  plus  de  fusibilité.  Ainsi,  en 
mêlant  à  la  pâte  gerçable  un  fondant  alcalin  quelconque,  on  la 
rend  ingerçable,  mais  fragile.  C'est  ce  qu'a  prouvé  H.  Barrai  par 
l'introduction  de  frittes  vitro-alcalines  dans  la  pAte  de  faïence  ;  elle 
devient  plus  dure ,  et  son  émail  est  ingerçable.  On  présume  bien 
que  depuis  la  publication  du  procédé  mis  le  premier  en  pratique 
en  France  par  M.  Pichenot,  et  les  circonstances  qui  ont  conduit  un 
chimiste  instruit  comme  M.  Barra!  à  étudier  et  la  propriété  et 
ta  composition  des  deux  pAtes ,  on  a  cherché  à  en  faire  une  qui 
réunisse  les  deux  quahtés  de  résistance  aux  changements  de  tem- 
pérature et  d'ingerçabilité.  On  espère  incessamment  obtenir  quel- 
ques résultats  satisfaisants. 

Il  parait  qu'on  a  fait  hors  de  Fi-ance  quelques  faïences  énmillêes 
pour  poêle,  qui  ne  présentent  que  rarement  des  gerçures.  On  cite 
celle  de  Berne ,  en  Suisse  :  elle  ne  renferme  qu'environ  i  o  pour 
100  de  chaux;  mais  il  faut  toujours  que  ces  carreaux  soient  ga- 
rantis de  l'action  de  la  chaleur  directe  pour  ne  point  se  briser. 
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sur  ces  «laçuhes  et  sur  les  caciheaux  et  attires  pièces 
de  construction  qui  en  sont  recouverts. 

J'ai  déjà  présenté  un  aperçu  de  l'histoire  des  glaçures,  dans 
l'introduction  historique  à  l'étude  des  arts  céramiques  (fvol., 
p.  i6),  mais  j'ai  dû  me  contenter  d'une  simple  indication  des 
faits  les  plus  saillants,  me  réservant  de  donner  à  ce  sujet  inté- 
ressant le  développement  convenable ,  après  avoir  traité  des  Pote- 
ries lustrées ,  vernissées  et  émaillëes. 
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Il  s'agit  de  savoir  s'il  est  vrai,  comme  je  le  pense,  qu'aucune 
Poterie  européenne  n'a  été  enduite  d'une  glaçure  ou  plombifère, 
ou  stannifère,  avant  le  ix«  siècle  pour  l'orient,  et  peut-être 
même  avant  le  xii*  pour  l'occident  5  s'il  est  vrai  que  les  glaçures 
minces,  grecques  et  romaines,  que  j*ai  nommées  lustres, 
connues  dès  le  vi*  siècle» avant  l'ère  chrétienne,  ont  été  perdues 
ou  abandonnées,  ainsi  que  je  le  présume,  la  première  vers  le 
III*  ou  IV*  siècle,  et  la  seconde  dans  le  ii*  siècle  de  l'ère  chré- 
tienne ,  pour  être  modifiées  et  remplacées  par  des  glaçures  de 
même  composition  fondamentale,  mais  d'un  tout  autre  aspect; 
glaçures  très-rares  et  presque  uniquement  employées  dans  l'orne- 
ment des  édifices  -,  s'il  est  vrai ,  enfin ,  que  toutes  les  Poteries  de 
l'Europe  ont  été  mattes,  par  conséquent  perméables,  etc.,  pen- 
dant au  moins  700  ans,  et  peut-être  davantage  (^). 

Ce  qui  a  été  avancé  de  contraire  à  ces  assertions,  vient,  selon 
moi ,  de  ce  qu'on  a  appelé  vernis  tout  ce  qu'on  voyait  de  bril- 
lant à  la  surface  des  poteries ,  sans  examiner  de  quelle  matièi^ 
pouvait  être  le  corps  qui  produisait  cet  éclat. 

J'ai  cherché,  comme  on  l'a  vu,  à  définir  exactement  les  di- 
verses sortes  de  glaçures  qu'on  met  sur  les  Poteries ,  et  le  mot  de 
V  e  r  n  i  s  et  de  Poteries  vernissées  doit  être  maintenant  pré- 
cis et  bien  entendu. 

Les  Poteries  à  pâte  tendre ,  pour  être  appelées  vernissées  ou 
émaiilées,  doivent  présenter  une  glaçure  brillante,  assez  égale, 
d'une  assez  forte  épaisseur  pour  faire  voir  qu'elle  a  été  mise  par 
immersion  ou  par  arrosage ,  et  enfin  comme  caractère  fondamen- 
tal ,  renfermer  du  plomb  en  plus  ou  moins  gi*ande  proportion , 
puis ,  plus  tard ,  de  Tétain. 

C'est  ici  qu'il  faut  aborder  la  première  question ,  celle  de  savoir 
à  quelle  époque  cette  glaçure  a  été  inventée ,  ou  au  moins  appli- 
quée sur  les  Poteries,  soit  en  Europe,  soit  ailleui*s,  et  tâcher, 


(>)  Passebi  dit  qu'il  y  a  eu  un  intervalle  de  huit  siècles  pendant  lequel  on  n*a 
rien  f^t  de  remarquable  en  Poterie  que  de  petits  ustensiles  de  ménage. 
Ce  n'est  plus  qu'après  l'an  ISOO ,  sous  la  seigneurie  des  Malatesti ,  que  les  arts  cé- 
ramiques se  relevèrent ,  et  qu'on  décora  la  façade  des  églises  avec  des  ornements 
de  terre  culte  tebhissée,  vebnis  que  les  anciens,  dit  encore  Passeri,  ne 
connaissaient  pas.  (Passebi , cb.  V.} 
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sinon  de  résoudre ,  au  moins  d'approcher  le  plus  près  possible 
de  la  solution  de  ce  problème  historique. 

La  seconde  question  porte  sur  l'époque  de  l'introduction  et 
sur  la  distinction  des  poteries  vernissées  ou  plombifères,  et  des 
poteries  émaillées  ou  stannifères.  Or,  on  doit  avoir  remarqué 
combien  de  différences  nombreuses  et  importantes  se  trouvaient 
entre  les  pâtes ,  les  glaçures ,  les  modes  de  coloration  et  la  cuis- 
son de  ces  deux  ordres  de  Poteries,  qui  appartiennent  cependant 
toujours  à  la  classe  des  Poteries  à  pâte  tendre. 

Ces  différences  sont  quelquefois  très-difficiles  à  saisir  sur  des 
pièces  qu'on  ne  peut  essayer  par  les  moyens  que  j'ai  indiqués,  et 
cependant  elles  fournissent  un  important  document  pour  l'his- 
toire de  la  céramique ,  et  surtout  pour  celle  des  glaçures. 

La  nature  de  la  glaçure  étant  connue,  il  s'agit  de  déterminer 
répoque  de  la  fabrication  de  la  Poterie  qui  en  est  recouverte.  Ce 
document  peut  rarement  se  tirer  des  pièces  d'usage  ou  d'orne- 
ment,  car  ces  pièces,  qui  ne  portent,  dans  le  plus  grand  nombre 
de  cas,  ni  date,  ni  aucun  signe  caractéristique  d'époque,  sont 
trouvées  éparses  et  rapportées  par  les  voyageurs  sans  être  accom- 
pagnées de  ces  détails  de  circonstances  et  de  position  qui  peu- 
vent conduire  quelquefois  à  déterminer  le  temps  où  elles  ont  été 
fabriquées. 

Mais  iln'en  est  pas  ainsi  desmatériaux  de  construction,  briques, 
carreaux  de  revêtement  ou  de  pavement,  même  des  tuiles  cou- 
vertes de  glaçures  vitrifiables.  Quand  on  sait  de  quels  monu- 
ments ces  pièces  faisaient  partie;  quand  on  peut  connaître 
l'époque  de  première  construction  de  ces  monuments,  qu'on 
s'est  assuré  que  ces  pièces  n'ont  pas  été  prises  dans  une  par- 
tie restaurée ,  on  arrive  assez  sûrement  à  l'époque  où  les  pièces , 
soit  vernissées,  soit  émaillées,  ont  été  faites,  et  on  remonte 
ainsi  à  celle  de  la  connaissance  de  la  glaçure  dans  le  pays  où  se 
trouve  le  monument. 

L'épo(|ue  de  la  glaçure  est  donc  par  là  déterminée.  J'ai  supposé 
»u  nature  connue ,  mais  il  s'en  faut  qu'elle  le  soit  toujours ,  beau- 
coup d'obstacles  s'y  opposent  :  il  faut  d'abord  voir  les  pièces; 
colu  no  Bufiit  pas ,  car  il  faut ,  pour  arriver  à  cette  détermination. 
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en  détacher  des  fragments  pour  les  essayer  chimiquement,  ce  qui 
est  très-souvent  impossible. 

Ce  sont  ces  réflexions  qui ,  me  faisant  voir  d'une  part  l'intérêt 
de  la  question ,  et  me  montrant  de  l'autre  la  difficulté  de  la  résou- 
dre complètement,  m'ont  engagé  à  réunir,  comme  appendice  aux 
quatre  ordres  précédents ,  tous  les  matériaux  de  construction , 
composés  de  terre  cuite ,  revêtue  d'une  glaçure ,  pour  rechercher 
quelle  est  la  nature  de  cette  glaçure  et  l'époque  de  sa  fabrication. 
Ce  n'est  donc  pas  sur  la  forme  tabulaire  de  la  plupart  de  ces 
pièces  qu'est  basée  cette  réunion,  mais  sur  la  circonstance 
d'avoir  fait  partie  intégrante  d'un  monument,  de  n'avoir  pu  y 
être  apportée  comme  meuble,  à  moins  qu'il  ne  soit  prouvé  que 
ces  meubles,  tels  que  les  vases  de  TAlhambra ,  soient  de  l'époque 
de  l'exécution  de  l'édifice ,  tandis  qu'on  ne  peut  regarder  comme 
tels^  les  petits  vases ,  les  petits  ustensiles  domestiques  ou  religieux 
qu'on  trouverait  dans  les  décombres ,  ni  même  les  tableaux  de 
Poterie  vernissée  ou  émaillée,  attachés  sur  les  murs. 

Je  ne  dois  pas  cependant  négliger  l'emploi  des  documents  que 
peuvent  fournir  les  pièces  de  mobilier ,  lorsque  par  leurs  orne- 
ments, leurs  attributs,  les  costumes,  quelques  inscriptions,  ou 
par  l'un  de  ces  caractères  que  les  antiquaires  savent  si  bien  em- 
ployer, on  peut  assigner  une  date  à  ces  objets. 

Je  ne  dois ,  ni  ne  peux  même ,  ranger  les  objets  que  je  vais  dé- 
crire ni  dans  l'ordre  chronologique ,  ni  dans  l'ordre  de  leur  nature, 
car  c'est  ce  que  nous  cherchons,  mais  je  les  examinerai  dans  l'or- 
dre géographique,  qui  n'a  rien  d'ambigu.  Je  pourrai,  après  cet 
exposé ,  m'appuyer  sur  les  faits  qui  y  auront  été  présentés  pour 
dresser  un  tableau  où  les  Poteries  lustrées ,  vernissées  ou  émail- 
lées,  déjà  décrites  à  leur  ordre  géographique,  seront  rangées 
chronologiquement.  J'irai ,  dans  cette  revue  géographique ,  d'O- 
rient en  Occident ,  et  on  remarquera  que ,  sans  m'y  être  astreint, 
je  m'écarterai  peu  de  l'ordre  chronologique;  ce  qui  fournira  une 
nouvelle  preuve  de  la  marche ,  d'Orient  vers  l'Occident ,  de  la  ci- 
vilisation et  des  progrès  de  l'industrie  qui  l'accompagnent  tou- 
jours. 

La  première  des  glaçures  d'une  époque  connue  est  celle  dont 
II.  6 
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la  composition  a  été  aperçue  par  f.haplal  el  Vauquelin,  con- 
firmée par  M.  le  duc  de  Luynes ,  bien  reconnue  par  le  travail  des 
chimistes  attachés  successivement  au  laboratoire  de  Sèvres,  et  en 
dernier  lieu  lout  à  fait  déterminée  par  analyse  et  synthèse  par 
M.  Salvetat. 

Cette  glaçure  dont  j'ai  indiqué  la  composition  plusieurs  fois , 
et  que  j'ai  fait  connaître  à  l'article  des  Poteries  lustrées,  tableau 
de  la  page  55o  du  i"  volume,  est  pour  ainsi  dire  une  4"°  sorte 
de  glaçure  introduite  dans  l'histoire  des  arts  céramiques  et  que 
je  désigne  et  désignerai  constamment  sous  le  nom  de  lustre  Silico- 
Alcalin,  parce  qu'elle  a  la  propriété  de  faire  briller  des  Poteries 
k  pâte  tendre,  et  d'être  souvent  très-fusible  sous  la  plus  mince 
épaisseur. 

J'ai  pensé ,  jusqu'à  ces  derniers  moments ,  qu'elle  était  propre 
aux  seules  Poteries  grecque  et  romaine ,  mais  à  mesure  que  nous 
étudions  d'autres  Poteries ,  que  nous  pouvons  soumettre  un  plus 
grand  nombre  de  glaçures  à  l'analyse,  nous  voyons  cette  glaçure, 
beaucoup  plus  répandue  que  je  ne  l'avais  cru,  recouvrir  dfs 
Poteries  du  7',  du  9'  et  mi^ine  du  10'  siècle,  d'un  vernis,  qu'au 
premier  aspect  j'avais  regardé  comme  plo m bifère ,  etmCmestan- 
nifère  ^  c'est  sur  cette  voie  que  va  nous  conduire  l'examen  des  car- 
reaux de  revêtement  que  je  choisis,  par  les  motifs  que  je  viens 
d'exposer ,  comme  étant  les  pièces  les  plus  propres  à  nous  faire 
présumer,  avecquelque  vraisemblance,  desépoquesde  fabrication. 

Avant  de  passer  à  cet  examen  je  dois  prévenir  de  nouveau  : 
1"  que  je  ne  traite  ici  ni  l'histoire  des  Poteries  vernissées,  ni 
celle  des  faïences ,  mais  seulement  celle  des  glaçures,  puisée  aux 
sources  qui  me  paraissent  les  plus  instructives,  telle  que  les  car- 
reaux de  revêtement;  je  ne  fais  que  rappeler  les  Poteries  qui 
peuvent  apporter  des  dates  certaines  ou  probables  à  cette  histoire 
des  glaçures, 

2"  Que  je  n'aborde  par  aucun  côté  l'histoire  des  verres  el  émaux 
de  couleur  employés  directement  el  pour  eux-mêmes ,  ni  celle 
de  l'application  des  émaux  sur  les  métaux  ;  ce  sont  des  considé- 
rations et  des  arts  très-différents  de  celui  que  je  traite.  Je  dois 
cependant  reconnaître  et  dire  que  l'art  d'émailler  les  métaux  et 
de  faire  des  verres  colorés  par  des  oxydes  métalliques  est  anté- 
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rieur  aux  glaçures  céramiques ,  comme  l'histoire  de  ces  arts  en 
Chine  et  en  Egypte  le  prouve,  et  comme  Ta  fort  bien  développé 
M.  Dussieux  dans  son  traité  (*). 

Asie. 

Quand  il  sera  bien  avéré  qu'il  ya  au  Japon  ou  en  Chine 
d'autres  glaçures  employées  habituellement  que  des  couvertes 
Felspathiques ,  on  pourra  regarder  les  glaçures  plombifères  et 
stannifères  comme  les  plus  anciennes  de  la  terre.  Ces  peuples 
connaissent  très-bien  ces  glaçures ,  mais  il  est  rare  qu'ils  les 
aient  appliquées  autrement  qu'en  ornementation  de  métaux  et 
de  grès-cérames*,  en  général  ils  ne  les  ont  pas  employées  comme 
glaçure  propre  aux  Poteries  communes,  mais  plutôt  comme 
ornements,  soit  de  ces  Poteries,  soit  d'ustensiles  de  métal. 

J'ai  cependant  trouvé  de  vraies  glaçures  plombifères  sur 
quelques  Poteries  chinoises,  qui,  sans  appartenir  aux  Poteries 
tendres,  peuvent  être  classées  parmi  la  faïence  fine,  ou  Poteries 
dites  terre  de  pipe,  et  parmi  les  grès. 

D'ailleurs  je  mets  ces  peuples  pour,  le  moment  hors  de  la 
question.  Il  est  prouvé  suffisamment  qu'ils  ont  connu  longtemps 
avant  les  habitants  de  l'Europe  la  plupart  des  procédés  de  l'art 
céramique ,  et  on  peut  même  croire  que  ces  procédés  sont  partis 
de  chez  eux  pour  se  répandre  d'abord  en  Asie ,  et  par  suite  en 
Europe. 

Le  Musée  de  Sèvres  possède  quelques  pièces  qu'à  la  couleur,  à 
l'aspect  de  la  glaçure ,  à  son  p^u  d'épaisseur  et  de  brillant ,  à  sa 
sonorité  enfin,  j'avais  soupçonnées  pouvoir  renfermer  du  plomb, 
et  qui  ont  été  examinées  d'après  cette  idée  dans  le  laboratoire  de 
Sèvres. 

Je  ne  mentionnerai  que  celles  dont  la  glaçure  a  été  examinée 
sous  le  soupçon  de  la  présence  du  plomb  en  plus  ou  en  moins 
grande  quantité ,  ce  sont  : 

i*  Une  sorte  de  chimère  représentée  Mus.  céram. ,  PI.  xliii, 
fig,  12,  à  fond  jaune  pâle  avec  des  places  colorées  en  vert  et 

(*)  Recherches  sur  l'histoire  de  la  peinture  sur  émail  dans  les  temps  anciens  et 
modernes,  par  L.  Dussieux.  Brochure  in-S"  de  167  pages.  Paris,  Leieux,  1,841. 
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.  §:luvuiT  Iréâ-brillante ,  pâte  fine,  presque 
,  ti^^s-^oUniable  par  lecouteuu,  ayanl,  glaçureet  pâte, 
i  ItnuHie  ressemblance  avec  la  &iïence  fine  dite  terre  de 
|u|>e.  sa  ^laçure  i-earerme  une  quantité  notable  de  plomb  ; 

a*  Un  vase  enTorine  de  bouteille  (PI.  \i,vu,^g.  i4),  à  fond 
blanc ,  légèrement  verdâtre  ,"  avec  deux  dragons  verts  à  queue 
bifide ,  fleurs ,  oiseaux ,  ornements  en  émail  coloré ,  pAte  blanche, 
mais  entaniable  ;  sa  glaçure  très-dure,  comme  chagrinée  et  Ues- 
sailtéc,  renferme  si  peu  de  plomb,  qu'on  pourrait  l'attribuer  au\ 
vapeurs  plombeuses  qui,  pendant  la  cuisson,  ont  pu  se  dégager 
des  parties  peintes  avec  des  couleurs  plombifères  et  être  ab- 
sorbées par  la  glaçure  siliceuse.  ;  on  pi^urrait  aussi  l'attribuer  h 
l'titain  de  la  calcine  qui  donne  l'opacité  à  ce  fond.  (M.  C.) 

3°  Une  troisième  pièce  est  un  chien  à  gros  mufle,  monté  par 
un  enfant.  Il  est  jaune  pâle  et  sale,  taché  de  brun.  Sa  pâte , 
blanche,  a  la  dureté  du  grés,  mais  elle  n'a  ni  la  cassure  coiiipacu- 
et  vitreuse,  ni  la  translucidité  de  la  porcelaine.  La  glaçure, 
quoique  mince ,  est  divisée  par  des  iressaillures  en  une  multitude 
de  petits  polygones.  Cette  pièce  a  donc  l'apparence  d'un  grès, 
avec  glaçure  felspathiqùe ,  et  en  effet  sa  glaçure  est  un  felspatli 
attendri  par  de  ia  chaux. 

A"  Enfin  une  pièce  en  forme  de  gourde  ou  bouteille  à  goulot 
latéral,  qui  a  tellement  l'apparence  des  faïences  finss  à  fond 
jaumltre,  que  je  l'avais  placée  dans  cette  classe  ;  elle  a  la  pâle 
blanche  et  très-dure  de  cette  poterie;  mais  elle  est  d'apparence 
sableuse,  et  n'a  présenté  dans  sa  glaçure  fine,  toute  Iressaillée, 
et  rayable  par  cette  cause,  aucun  indice  de  la  présence  de  plomb. 

Ainsi,  sur  quatre  pièces  qui ,  au  premier  aspect,  ont  toutes  les 
apparences  des  Poteries  h  glaçure  plombifère ,  une  seule  a  pré- 
senté en  effet  du  plomb.  Cela  suffit  pour  faire  voir  que  les  Chinois 
connaissaient  ce  genre  de  glaçure ,  qu'ils  savaient  même  le  mettre 
surdes  pâles  fines  et  dures,  mais  que,  par  des  motifs  dont  je  ne  puis 
mevendre  compte,  ils  n'ont  pas  voulu  l'employer  habituellement. 

Dans  l'i  n  d  e  nous  avons ,  avant  d'arriver  à  la  Babylonie ,  un 

belexemple  de  carreaux  de  revêtement  avec  une  glaçure  brillante  : 

yj&sont  des  briques  et  des  tuiles ,  qu'on  voit  uu  Musée  de  la  com- 
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pagnie  des  Indes  à  Londres  ;  elles  sont  tirées  des  ruines  de  la  ville 
(le  Gour,  et  doivent  être  du  xiv  ou  du  xV  siècle.  Cette  ville,  située 
non  loin  de  Patna,  était  autrefois  sur  les  bords  d'un  des  bras  du 
Cange ,  qui ,  en  se  détournant ,  l'a  fait  abandonner.  Les  briques 
sont  couvertes  d'ornements  en 
reliefs  très-saillants  et  fort  riches; 
elles  sont  enduites  d'une  belle 
glaçure  épaisse,  blanche,  sur  un 
fond  noir  ou  bleu  foncé,  et,  dans 
quelques-unes  les  ornements  sont 
rehauts  d'ornements  verdàtres 
oujaunatres  (Voirci-contren"  Sg 
A  et  B). 

On  voit  dans  le  même  Musée  des 

briqueset  tuiles  du  Nepaul,  rouges, 

parsemées  de  paillettes  de  mica  et 

couvertes    de    riches   ornemente 

N'  =•  B.  moulés. 

J'ai  eu  un  autre  renseignement  sur  des  fragments  de  Potenes 

avec  glaçure,  trouvés  dans  l'Inde;  ils  sont  tirés  de  l'j4iiatic 

Journal  (') ,  et  m'ont  été  communiqués  par  M.  Garcin  de  Tassy. 

«  M.  Treader  a  envoyé  k  la  Société  Asiatique  (de  Calcutta) 

»  quelques  fragments  de  Poteries  vernissées  trouvés  sur  un  lieu 

»  légèrement  élevé ,  dans  le  voisinage  de  Jounpore ,  qui ,  il  y  a 

.j  quarante  ans,  était  couvert  d'une  épaisse  forêt  (en  indoustani 

»  jungle).  Il  fait  observer  que  l'art  de  fabriquer  et  de 

»  vernisser  la   porcelaine  est  inconnu  aux  Hindous.  Les 

»  fragments  en  question  sont  d'une  fabrication  et  d'un  travail 

»  grossier,  mais  la  glaçure  (c'est  le  terme  anglais)  en  est 


(■)  yittativ  Journal ,  nul  IBIiO.  H.  Garcio  île  TusTi  membre  de  l'Académie 
des  liucrlptloiu  et  profeueur  d'Indouslanl ,  a  eu  la  bonté  de  rechercher  pour  mot 
tout  ce  qu'il  peut  y  avoir  de  rela tir  aux  arts  céramiques  dans  les  ourrages  Indous 
et  arabes  qu'il  a  occasion  de  lire  :  Il  n'a  irouié  Jusqu'à  présent  rien  de  précli  sur 
cet  art,  Irts-culUré  cependar.t  par  les  Arabes.  NI  lui ,  ni  U.  Heinaud,  dans  los 
temps  actuels ,  ni  H.  de  Cheasy  11  y  a  bientôt  SO  ans ,  n'ont  pu  me  donner  aucun 
renseignement,  ni  sur  [es  lieux  de  rabrication,  nisuraucun  Potier  arabe  connu,  ni 
sur  aucun  procédé.  Ces  ténèbres  couTreot  encore  un  art  pratiqué  avec  tant  d'éclat 
cbei  les  Arabes.  J'y  retiendrai  plus  bas. 
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M  bonne  et  les  couleurs  brillantes ,  eu  égard  au  temps  pendant 
Il  lequel  elles  ont  été  exposées  it  l'air  (probablemenl  a  h  3oo  ans); 
«  le  bleu  a  beaucoup  d'éclat;  les  dessins  n'ont  pas  d'élégance,  el 
»  ne  sont  évidemment  ni  chinois ,  ni  à  l'imitation  des  Chinois.  i> 

Je  passe  à  la  perse,  à  la  Babylonie  et  à  l'Arménie.  —  Ce 
sont  des  pays  riches  en  carreaux  de  revêtement  recouverts  de  gla- 
çures  des  plus  brillantes  et  des  plus  variées  de  couleurs.  Nous  avons 
d'asseï  nombreux  renseignements  sur  leur  position ,  leur  nombre 
prodigieux,  leur  emploi  et  leurs  richesses,  par  Mît.  Texier,  ar- 
chitecte, Dubois  de  Montperreux,  etc.  ;  mais  comme  on  va  le  voir, 
ils  ne  nous  donneront  que  des  dates  assez  nouvelles,  el  dans  aucun 
cas  aucune  notion  positive  sur  la  nature  de  ces  glaçures. 

M.  Texier  m'a  communiqué  une  liste  très-intéressante  des 
grands  édifices  de  la  Perse  et  de  l'Asie  Mineure  qui  sont  revêtus 
extérieurement  de  briques  émaillées,  et  quelquefois  enrichis  dans 
leur  inlérieur  de  tableaux  historiques  faits  avec  des  couleurs  vitri- 
fiableg.  J'en  extrais  uniquement  ce  qui  est  relatif  aux  matières 
que  cet  appendice  a  pour  objet,  en  les  classant  autant  qu'il  est 
possible  dans  l'ordre  chronologique. 

1.  Les  monuments  de  Sconium  (Konieh),  en 
Asie  Mineure,  sont  les  plus  anciens,  puis- 
qu'ils sont  attribues  au  sultan  KilidjiAi-slan 
et  au  sultan  Ala-Eddin 

a.  La  Mosquée  de  TabrÎK 

3.  Le  Minaret  de  la  mosquée  de  Nicée  est  orné 

rie  faïence  ;  c'est  la  région  la  plus  occiden- 
tale où  cet  art  ait  pénétré 

4.  Le  tombeau  de  Mahomet  1",  àBrousse,est 

à  peuprèsde  la  même  époque,  et  décoré  de 
faïences  dont  les  ornements  sont  modelés 
en  relief  et  peints  ;  c'est  le  seul  exemple  de 
ce  genre  de  décoration 

5.  Le  tombeau  des  enfants  d'Ali,  près  de  Bag- 

dad ;  mosquée  avec  deux  dômes  complè- 
tement couverts  de  briques  dorées,  les 
murailles  sont  ornées  de  fleurs  diverses. 
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Cet  édifice  a  été  bâti ,  dit-on ,  par  l'émir 
Hemzé,en  i585 

6.  Le  tombeau  de  Cbah-Koda-Benda,  à  Sulta- 

nieb  ;  il  est  fait  uniquement  de  mosaïques 
en  briques  monochromes,  mais  de  diffé- 
rentes couleurs  -,  ce  sont  des  ajustements  et 
des  inscriptions 

7.  Mosquée  d'Ispahan,  bâtie  par  Ghah-Abbas. 

8.  Jje  palais  de  Ghah-Abbas ,  à  Ispahan ,  est  dé- 

coré de  grands  tableaux  de  2*".  de  long 
sur  i",5o*  de  large ,  représentant  différents 
sujets  de  l'histoire  de  Perse  ^  ils  sont  com- 
posés de  carreaux  ou  briques  de  o",5o® 
carré  ;  on  y  remarque  cinq  ou  six  couleurs 
et  des  tons  fondus 

9.  Le  Medressé  de  Ghah-Ismaêl ,  à  Ispahan  , 

grand  édifice  avec  un  dôme  de  3o  mètres 
de  hauteur,  bien  décoré 


Siécleg. 


xvr 


xvr 

XVII' 


xvir 


XVIIl' 


87 

Années. 

i585 


i63o 


722 


M.  Texier  pense  que  Tart  d'émailler  les  pièces  de  revêtement 
en  terre  cuite  ne  remonte  pas  au  delà  de  l'établissement  des 
princes  seldjoukides  d'Asie  en  Asie  Mineure ,  c'est-à-dire  au 
XI*  siècle  de  Tère  chrétienne ,  et  que  les  monuments  de  Konieh , 
en  Cappadoce ,  ornés  de  ces  émaux ,  ne  sont  pas  antérieurs  au 
sultan  Kilidji-Arslan,  qui  régnait  en  1074.  Ces  princes  associèrent 
aux  savants  et  aux  poètes  qu'ils  firent  venir  d'Arabie  et  de  Perse 
des  artistes  capables  de  revêtir  de  briques  et  de  carreaux  émaillés 
les  édifices  qu'ils  construisaient.  Ils  établirent  des  fabriques  de 
plaques  émaillées  à  Nicée  et  à  Brousse.  M.  Texier  dit  que  ces  villes 
en  conservent  encore  des  traces. 

M.  Dubois  de  Montperreux  nous  apprend  (*)  que  la  porte  d'en- 
trée du  château  de  Nakhtchevan,  en  Arménie,  est  décorée  en 
mosaïque  composée  de  briques  émaillées,  et  qu'on  peut  rappor- 
ter la  construction  de  cette  porte  entre  1146  et  1 226. 

Dans  l'intérieur  de  la  forteresse  d'Érivan ,  pn  voit  une  mosquée, 

0)  DoBon  DE  MoHTPCRKECx,  f^oyoçe  autour  du  Caucase^  tom.  IV,  1840,  p.  10» 
111*  série,  PI.  zxn. 
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convertie  en  église  russe ,  dont  le  dôme  et  la  façade  sont  couverts 
de  briques  éniaillées ,  disposées  en  mosaïque. 

En  général  les  constructions  en  liriques,  souvent  vernissées  sur 
une  de  leurs  faces ,  sont  innombrables  cbez  les  peuples  au  pied  du 
Caucase.  Ces  briques  sont  très-grandes,  de  a  à  3  dëcimèlres,  et 
bien  cuites.  On  a  donné  aux  tuiles,  par  le  vernissage,  les  moyens 
de'résister  à  l'action  destructive  des  météores  atmosphériques, 
tout  en  produisiml  un  très-brillant  effet.  Le  toit  de  l'église 
d'Akbaltsikhi,  dans  la  province  de  Gouria,  enMingrélie,  est  cou- 
vert en  tuiles  vernissées  en  vert  ('). 

Je  dois  ajouter  à  ces  renseignements  un  fait  qui  ferait  remon- 
ter ces  revêtements  émaillés  â  un  temps  bien  plus  ancien ,  si  on 
admettait  que  les  sept  couleurs  dont,  suivant  Hérodote,  étaient 
peints  les  murs  d'Ecbatane,  en  Médie,  étaient  des  couleurs  vi- 
trifiées. 

Les  briques  cmaillées ,  trouvées  dans  les  ruines  de  Babylone , 
nous  conduiront  à  une  antiquité  qui  serait  bien  reculée,  en  ne 
prenant  que  le  mininmm  certain,  c'est-à-dire,  l'époque  de  la 
destruction  de  Babylone  par  Darius,  qu'on  rapporte  à  l'an  622 
avant  J.-C.;  car,  comme  cette  ville  n'a  point  été  relevée,  il  al 
certain  que  si  les  briques  émaillées  qu'on  trouve  sur  son  terri- 
toire viennent  bien  sûrement  de  ses  édifices,  elles  ne  peuvent 
avoir  moins  de  six  siècles  avant  l'ère  chrétienne.  Mais  ici  se  pré- 
sente une  autre  question  ;  ces  fragments  si  petits,  si  rares,  qu'à 
peine  en  voit-on  quelques  pièces  dans  les  plus  riches  collections 
d'antiquités,  n'ont-ils  pas  une  tout  autre  origine  que  les  monu- 
ments de  Babylone? 

Cela  n'est  pas  présumable,  caria  quantité  qu'on  en  trouve 
dans  certaines  parties  de  son  immense  enceinte,  devrait  faire 
supposer  de  grandes  constructions  postérieures,  une  ville  nou- 
velle bâtie  sur  une  partie  de  l'emplacement  de  l'ancienne  ville  ; 
riiistoii-e  en  aurait  parlé,  et  je  ne  sache  pas  que  cette  suppo- 
sition ait  mf>nie  été  émise.  Ainsi ,  il  est  certain  que  les  briques  et 
carreaux  émaillés  qu'on  y  trouvait  encore  il  y  a  moins  de  cin- 
quante ans,  apparteAaient  à  l'ancienne  ville  de  Belus;  il  est 

0  Doiois  MMaNTPKiiiEtx,  toc.  cil.,  tani.  111.  p.  ]ci3  et  iliG. 
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également  sûr  que  les  morceaux  en  question ,  figurés  ci-contre , 
n*  60,  viennent  des  ruines  de  Babylone;  ils  ont  été  rapportés 
vers  1790,  et  donnés  à  la  Bibliothèque  royale  par  l'abbé  de 
Iteauchamp,  vicaire  apostolique  à  Bagdad  ('}. 

Ces  pièces  m'ont  offert  les  particularités  suivantes  :  la  pAtc 
est  absolument  semblable  à  celle  des  briques  non  cuites ,  c'est-à- 
dire  grossière  et  gris  sale,  mais  devenue  rouge  par  la  cuisson; 
elle  renfermait,  avant d'ôtre  cuite,  des  tiges  de  graminées  qui  ont 
été  brûlées ,  mais  qui  ont  laissé  leur  empreinte  dans  1a  p&te  ;  elle 
fond  au  grand  feu  en  une  masse  noirltre  cristalline.  L'un  de  ces 
fragments  porte  une  espèce  de  rosace  en  glaçure  épaisse ,  bleue 
et  blanche  -,  l'autre ,  provenant  d'une  des  portes  de  Babylone ,  est 
vernissé  en  beau  bleu  et  en  beau  jaune.  Il  a  été  possible  d'en 
détacher  de  petites  écailles ,  qui  ont  été  examinées  dans  le  labora- 
toire de  Sèvres  par  H.  Salvetat  à  deux  reprises  sur  deux  envois 
d'écaillé  faits  par  H.  Lenormant.  Il  s'est  assuré  que  cette  glaçure, 
ne  renfermant  ni  plomb  ni  étain ,  ne  pouvait  être  considérée 
comme  un  émail  de  faïence ,  mais  bien  comme  cet  enduit  vitreux 
composé  de  silicate-alcalin  d'alumine ,  coloré  par  des  oxydes  mé- 
talliques, et  que  j'ai  appelé  lustre,  analogue,  par  conséquent, 
aux  ^açures  égyptiennes ,  et  à  quelques  glaçures  arabes  dont  il  va 
être  parlé.  La  petitesse  des  écailles 
examinées  n'a  pas  permis  de  dé- 
terminer la  nature  des  métaux  co- 
lorants; cependant  il  parattriût  que  I 
c'est  à  de  l'oxyde  de  fer  que  serait  ' 
due  la  couleur  jaune  A.  Je  donne  "■       v  «*•       !• 

ci-contre  une  idée  de  la  disposition  de  ces  couleurs.  Dans  l'é- 

(<)  Voir  le  Voyage  aux  ruinât  dt  Babylone ,  par  M.  I.-C.  Biche ,  ré.s1ilenl  à 
Bagdad,  iradull  par  H.  I.  Rajnioad,  ancien  consul  t  Banora ,  un  col-  ln-8°, 
Paris,  Dldol,  1S1B. 

Il  eildil,  p.  SS:  cAu  nord  eil  une  vallée  i  laquelle  succède  la  Mcondc  grande 

.1  masse  [d«  Mtlments  en  ruines)  d'une  figure  presque  carri^e C'esl 

»  la  partie  la  pins  Intéressante  des  ruines  de  Babjlone les  briques  y 

■  sont  du  plus  beau  type ,  cet  endroit  en  est  le  plui  grand  magasin 

■  On  volt  dans  toutes  ces  excavations  des  ruines  de  briques  cultes et 

■  de  plui  parmi  les  objets  «pars des  morceaux  de  belles  Poteries 

•  et  une  grande  quantité  de    tuiles  vernies    dont  la   couleuret 
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chantïllon  n"  I ,  A  f  st  jaune ,  B  est  bleu  et  indique  la  présence  du 
cobalt)  DansTéchanlillon  n°  n,Dest  bleu  sale,  Cest  blanc  sale. 
Ces  briques  étaient  employées,  assurent  les  historiens,  dans 
le  revi^tement  des  quais  et  des  murailles  intérieures. 

C'est  en  Arabie,  ou  plutât  dans  les  contrées  soumises  aux 
Arabes,  ou  peut-être  simplement  habitées  par  eux,  que  l'on 
trouve  encore  un  grand  nombre  de  Poteries  émaillées,  el  notam- 
ment des  carreaux  de  revêtement.  Nous  sommes  mAme  plus  heu- 
reux ici ,  car  ne  possédant  presque  aucun  échantillon  des  Pote- 
ries perses  H  arméniennes  des  anciens  temps ,  on  n'a  pu 
indiquer  la  nature,  soit  simplement  alcaline,  soit  plombifere, 
du  fondant  àe  leurglaçure,  tandis  que,  muais  au  moins  de  quel- 
ques échantillons  arabes  dont  la  date  est  donnée  par  les  anti- 
quaires, nous  avons  pu  connaître,  sinon  la  composition  de  ces 
glaçures,  au  moins  la  nature  de  leur  fondant. 

Les  Poteries  d'origine  arabe ,  déterminées  par  les  lieux  où  on 
les  a  trouvées ,  et  par  le  style  de  leurs  ornements ,  nous  fournis- 
sent plusieurs  exemplesde  glaçures  sinon  entièrement  plombeuses, 
comme  le  vernis  des  Poteriesdetroisième  ordre,  au  moins  plom- 
bifères ,  c'est-à-dire ,  présentant  auii  essais  analytiques  tantôt  des 
traces  de  plomb,  tantôt  du  plomb  en  quantité  notable.  Parmi  ces 
échantillons,  il  en  est  que  de  savants  antiquaires  rapportent  au 
IX'  siècle  de  l'ère  chrétienne ,  d'autres  qu'on  ne  peut  rapporter  h 
aucune  date  certaine,  d'autres  enfin  évidemment  plus  modernes. 

Le  Musée  de  Sèvres  possède,  sous  ce  rapport,  des  documents 
précieux  qu'il  tient,  la  plupart,  de  l'intérêt  que  lui  portent 
M.  Lenormant  et  M.  le  baron Taylor,  etdeleurobligeantsouvenir. 

Parmi  ces  échantillons  je  choisirai  les  suivants  : 

N"  i.  Deux  fragments  de  Poterie  à  pâte  grossière,  de  labrica- 
tion  arabe  (Mus.  cérara.,  PI.  xxix,  fig.  lo  C).  La  pflle 
grisâtre ,  assez  grossière ,  poreuse ,  sableuse ,  mais  presque  dure 
comme  du  grès,  est  recouverte  d'une  glaçure  d'un  bleu  tirant  sur 
le  verdâtre,  tressaillée  ,  picotée,  mais  néanmoins  d'un  éclat  assez 
vif,  ayant  beaucoup  de  ressemblance  sous  tous  les  rapports  avec 
la  poterie  égyptienne  à  glaçure  bleue,  décrite  vol.  I,  p.  5o5.  Cette 
glacure  contient  un  peu  de  plomb. 
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N°  2.  Fragment  de  Poterie  de  même  nature  (Mus.  céram., 
PI.  XXIX,  Jig.  10  A),  à  pâte  beaucoup  plus  rouge  que 
la  précédente ,  paraissant  plus  argileuse,  avec  une  glaçure  jaune 
un  peu  verdâtre;  les  ornements  bruns,  d'un  style  bien  arabe, 
sont  gravés  dans  la  pâte. 

N°  3.  Fragments  de  Poteries  encore  de  même  nature  (Mus. 
cér. ,  PI.  XXIX,  y%.  lo  B),  verte  en  dedans,  ornements  en 
traits  enfoncés,  incrustés  en  noir,  jaune  en  dehors,  pâte  rougeâtre, 
glaçure  très-plombifère. 

N*  A.  Un  autre  fragment  (n*  4^49  C.,  non  figuré),  glaçure 
vert  bleuâtre  et  blanc  sale  en  dedans^  séparée  par  d'assez  larges 
bordures  noires;  elle  renferme  du  plomb  et  de  Té  tain. 

Ces  quatre  pièces,  rapportées  par  M.  Le  Normant,  sont  attri- 
buées par  lui  au  ix*  siècle  de  Tère  chrétienne ,  ce  qui  fait  remon- 
ter à  cette  époque  la  connaissance  de  la  glaçure  plombifère  et 
stannifère,  par  les  Arabes  du  nord  de  l'Afrique. 

N**  5.  Fragment  de  Poterie  (Mus.  céram. ,  PI.  xxix,  /%.  8), 
sale .  poreuse ,  pores  visibles ,  glaçure  brune ,  avec  ornements 
saillant^,  faits  d'un  engobe  blanc,  recouvert  par  la  glaçure 
qui  est  plombifère. 

Rapporté  d'Antinoé ,  en  Egypte ,  par  M.  Taylor ,  et  attribué  au 
IX*  siècle. 

N*^  6.  Une  autre  pièce  (n°»  4493  et  5^3 ,  non  figurée),  égale- 
ment de  fabrication  arabe ,  mais  d'une  provenance  un  peu  diffé- 
rente :  elle  est  encore  due  à  M.  Taylor,  qui  l'a  rapportée  de  Bal- 
beck,  en  Syrie.  Elle  aune  pâte  blanche  assez  dure,  et  néanmoins 
sableuse  et  poreuse  ;  glaçure  vert  bleuâtre ,  pâle ,  avec  ornements 
noirs  5  ce  fragment ,  quoique  très-petit ,  a  sutfi  pour  qu'on  puisse 
dire  que  sa  glaçure  ne  renferme  pas  de  plomb.  On  l'attribue  au 
IX*  siècle ,  comme  les  précédents. 

N°  7.  M.  Taylor  a  enrichi  le  Musée  céramique  d'un  petit  frag- 
ment de  carreaux  de  la  grande  mosquée  de  Jérusalem  (Mus.  cér., 
PI.  XXXIII,  fig.  16),  il  est  à  fond  bleu-turquoise,  avec  des 
ornements  d'un  bleu  presque  noir,  comme  le  précédent,  et 
comme  lui,  il  ne  renferme  pas  de  plomb-,  sa  pâte  est  tellement 
saWeuse,  elle  ressemble  tellement  à  un  grès,  que  je  soupçonne 
que  c'est  une  pierre  de  cette  sorte  qui  a  été  émaillée. 
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N*  8.  Enfin  le  Musée  de  Sèvres  a  reçu  de  M.  Botta,  voyageur  du 
Muséum  d'histoire  naturelle,  et  actuellement  consul  à  Mosul, 
une  pièce  des  plus  intéressantes  pour  l'histoire  des  glaçures 
orientales,  c'est  une  plaque  de  revêtement  du  tombeau  de  Maho- 
met à  Médine.  Elle  a  ^4  cent,  de  longueur,  sur  i  cent.  5  mill. 
de  largeur,  et  i  cent,  d'épaisseur.  Sa  pâte  est  blanchâtre,  sa- 
bleuse, mais  assez  dure  5  elle  est  couverte  d'une  belle  glaçure 
bien  étendue ,  divisée  en  deux  parties  dans  le  sens  de  la  lon- 
gueur par  une  large  raie  noire  pareillement  glacée.  L'une  des 
parties  est  verte ,  l'autre  est  bleue.  Aucune  de  ces  parties  ne  ren- 
ferme ni  plomb  ni  étain.  C'est  un  lustre  silico-alcalin ,  analogue 
à  celui  des  Poteries  égyptiennes.  Le  tombeau  de  Mahomet,  à 
Médine,  ayant  été  construit  en  707,  on  voit  que  cette  glaçure 
est  du  commencement  du  viii**  siècle. 

La  pâte  de  cette  plaque  ou  carreau  se  rapproche  par  tous  ses 
caractères  de  la  pâte  des  Poteries  dont  la  composition  est  à  peu 
près  la  même  que  celle  de  la  prétendue  porcelaine  d'Egypte ,  que 
j'ai  décrite,  p.  5o5,  vol.  l®^  M.  Salvetat  a  analysé  cette  pâte, 
prise  sur  un  fragment  de  vase  égyptien ,  à  glaçure  bleue  et 
noire,  et  figurée  (Mus.  céram.,  PI.  xiv,yîg".  12),  et  j'en  ai 
donné  la  composition  à  la  4*  colonne  du  tableau  de  ces  analyses , 
même  page. 

Je  donne  maintenant,  comme  objet  de  comparaison  et  comme 
preuve  de  la  nécessité  d'avoir  des  pâtes  presque  entièrement  sili- 
cées  pour  recevoir  convenablement  ces  glaçures,  l'analyse  faite 
par  M.  Salvetat,  de  la  brique  de  Jérusalem,  n**  7,  ci-dessus, 
et  de  celle  de  la  plaque  du  tombeau  de  Mahomet,  n**  8. 


Silice. 

Alum. 
et  fer. 

Chaux. 

Magn. 

Acide 
carbo. 
et  perte 

Potasse 

et 
humid. 

Pâte  ou  grès  d'une  brique  émaillëc 

du  temple  de  Jérusalem ,  n**  7.  . 

87,16 

5,50 

3,00 

0,28 

2,86 

1,20 

Pâte  d'une  plaque  du  tombeau  de 

Mahomet ,  à  Médine ,  n<*  8.  .  .  . 

80,95       3,87 

2,00 

0,51 

» 

3,00 

En  ajoutant  ces  analyses  à  celle  de  la  page  5o5,  et  en  les 
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comparant,  on  doit  être  frappé  de  la  coïncidence  de  composition, 
qu'il  y  a  entre  les  pâtes  destmées  à  recevoir  des  glaçures  de  sili- 
cate alcalin  alumineux. 

La  plupart  de  ces  pièces  viennent,  comme  on  le  voit,  de  l'Orient 
et  des  pays  soit  somnis  aux  Arabes,  soit  occupés  par  eux-,  elles 
présentent  ou  des  glaçures  silico-alcalines  pures  ou  des  glaçures 
probablement  de  même  base ,  mais  renfermant  un  peu  de  plomb; 
je  remarque  que  la  pâte  des  premières  parait  plus  sableuse  et 
beaucoup  plus  blancbe  que  celle  des  secondes  qui  est  plus  com- 
pacte ,  plus  dure  et  très-ferrugineuse. 

En  suivant  ce  même  peuple  sur  les  côtes  africaines  de  la  Médi- 
terranée ,  vers  rOccident ,  on  ne  trouve  plus  aucun  document  sur 
l'ancienne  fabrication  des  Arabes  de  ces  contrées  ;  mais  nous  les 
retrouvons  en  Espagne  où  ils  ont  fabriqué  beaucoup  de  pièces  de 
Poteries  àglaçure  épaisse ,  brillante ,  d'apparence  de  faïence ,  mais 
que  nous  ne  connaissons,  la  plupart,  que  par  les  descriptions 
incomplètes ,  surtoutpour  notreobjet,  qu'en  ont  données  les  voya- 
geurs ;  tels  sont  les  revêtements  des  anciennes  mosquées  de  Cadix 
et  de  Cordoue,  l'édifice,  dit  l'alcazar  de  Séville,  dont  les  parois 
du  mur  qui  forme  le  fond  de  la  grande  galerie,  sont  revêtues  de 
*;arreaux  émaillés,  et,  enfin,  le  palais  des  princes  arabes,  qu'on 
nomme  l'Alhambra  et  qui  est  couvert  partout  de  carreaux  émail- 
lés de  la  plus  gi^ande  richesse. 

Un  de  ces  carreaux  à  fond  bleu  et  ornenients  gris,  rapporté  par 
M.  Taylor  et  représenté  fig.  12,  PI.  xxxiii,  du  Mus.  céram.,  a 
été  examiné  dans  le  laboratoire  de  Sèvres  et  a  dénoté  la  présence 
du  plomb  et  de  l'étain  dans  sa  glaçure. 

Voici  donc  une  faïence  colorée ,  d'une  date  certaine ,  qui  nous 
apprend  que  cette  glaçure  était  connue  des  Arabes ,  au  moins  dans 
le  XV*  siècle  ;  c'est  à  M.  Reinaud ,  le  savant  et  complaisant  orien- 
taliste ,  membre  de  l'Institut ,  que  je  dois  cette  déduction  ;  le  car- 
reau porte  dans  son  milieu  un  écusson  avec  les  mots  arabes  qui 
signifient  :  11  il  h't  a  pis  de  fort  si  ce  r'kbt  dieu.  Ces  mots  furent 
adoptés  pour  devise  par  les  fondateurs  du  royaume  musulman  de 
Grenade,  auxiii*  siècle  de  notre  ère,  ils  servirent  jusqu'au  xv^ 
siècle ,  et  furent  répétés  des  milliers  de  fois  sur  les  murs  de 
l'Alhambra.  Ce  carreau  émaillé  ne  peut  donc  être  ni  antérieur  au 
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.xiii'ni  postérieur  au  xv°-  Le  palais  de  l' A Ih ambra  a  été  construit 
par  Mohamad  Ben  Alhamar,  prcmior  roi  dQ.CreDade,  et  était 
presque  terminé  vers  le  milieu  du  xiv'  siècle. 

On  voit  que ,  jusqu'à  présent ,  les  constructions  faites  par  les 
Arabes,  en  Espagne ,  ne  donnent  pas  aux  glaçures  plombifères 
et  stannifères  une  antiquité  aussi  reculée  que  celle  des  petits  frag- 
ments rapportés  d'Egypte  par  M.  Lenormant. 

J'ai  déjà  dit  à  l'article  des  Poteries  de  l'Inde  et  de  la  Babylonie 
que  les  recherches  que  des  orienlalistes  célèbres  tels  que  MM.  de 
Chessy .  Carein  de  Tassy,  Munck ,  etc. ,  avaient  bien  voulu  faire 
en  ma  faveur  pour  découvrir  l'époque  des  fabrications  de  faïences 
et  glaçures  dans  ces  pays ,  n'avaient  pu  amener  aucun  résultat. 
H.  de  Tassy  a  eu  la  bonté  de  les  continuer  dans  les  ouvrages  ara- 
bes; il  a  trouvé  un  passage  assez  curieux  relatif  à  la  forme  et  k 
l'emploi  du  tour  à  Potier,  différent  cbez  les  Arabes  orientaux  et 
chez  les  Arabes  d'Espagne  ;  mais  rien  de  relatif  ni  aux  composi- 
tions des  pâtes  ni  à  celles  des  glaçures  de  leurs  Poteries. 

€e  qui  concerne  le  tour  étantétrangerausujetqueje  traite,  je 
me  contente  d'indiquer  ce  passage  on  note  ('}. 

Je  viens  de  réunir  sous  ce  paragraphe  tout  ce  que  j'ai  pu  savoir 
sur  l'époque  de  l'introduction ,  en  Asie  occidentale ,  en  Afrique  et 
en  Europe ,  des  vernis  de  plomb  et  des  émaux  d'étain  ;  ce  que  je 
dirai   sur  l'apparition  des  vernis  européens,  proprement  dits, 

{'1  M.  de  Tassy  a  espéré  qu'il  trouverait  dans  quelques  ouvrages  qu'il  me  si- 
gnale ,  tels  que  les  ciicyclupédlea  arabes ,  Ues  uiaiiuscrils  Je  la  Bibliothèque  du 
rol.roustlansccbulpir  H.  Munck,  la  Bilillothèquo orientale  de  d'Uerbelat,  etc., 
quelques  ludicalions  sur  l'arl  praltqué  par  des  Potiers  qui  ont  Tait  les  beaut  et 
grajids  vases  de  l'Albambra.  Cessaiants  n'ont  Uré  de  leurs  rccberebts  que  quel- 
ques dissertations  sur  ta  valeur  de  certains  mots,  sur  l'usage  des  vases  à  boii'E  le 
Tin  et  sur  ccui  qui  sont  propres  A  la  cuisson  ,  mais  non  sur  aucune  des  parties 
techniques  ou  historiques  de  l'art  ciSramlque. 

Parmi  les  passages  relatirs  aux  Poteries  orientales  que  H.  Munck  A  eu  l'obll- 
graaceilc  chercher  dans  les  manuscrits  de  la  Blblloilitquc  royale  et  d'en  extraire, 
M.  Garcin  de  Tassy  me  signale  les  deux  suivants  : 

Le  premier  est  extrait  du  dictionnaire  bébreu-arabe  d'Aboul'  Witld  ibn  Djannïh, 
médecin  juii  du  xi*  litcle ,  natif  de  Cordouc.  L'auteur  cherche  1  expliquer  te  mol 
abnaXm  du  passage  de  Jérémie  que  J'ai  cité  vol.  I,  p.  8,  oh  il  est  question  d«  la 
roue  du  Potier,  et  dit  que  ce  mot  signilie  deux  pierres  ou  deux  cspicci 
de  meules  de  bols,  une  grande  intérieure  ,  une  plus  pQilte  supérieure,  et  II 
ajoute  qu'on  les  nomme  abnaïm,  quoique  ce  ne  soient  pas  deux  pierres,  mali 
pirce  qu'on  les  compare  t  deux  meules.  On  recoiuiati  bien  Ici  la  roue  Inférieure 
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nous  les  montrera  à  des  dates  qui  ne  s'éloignent  pas  beaucoup  de 
la  plupart  des  précédentes. 

Afrique   Septentrionale. 

.  Cet  emploi  des  carreaux  de  revêtement  en  faïence  ou  Poterie 
émaillée,  sur  lequel  il  n'y  a  plus  de  doute,  est  encore  très-ré- 
pandu dans  les  pays  de  l'Orient  et  du  Sud,  depuis  la  maison  la 
plus  simple  jusque  dans  les  palais  *,  les  habitations  somptueuses  et 
les  édifices,  les  villes  turques,  les  villes  égyptiennes  modernes, 
les  villes  et  villages  de  T Algérie ,  de  toute  la  côte  d'Afrique ,  jusque 
vers  le  détroit,  en  offrent  des  milliers  d'exemples;  il  parait  que 
l'espèce  de  fraîcheur  qui  semble  résulter  de  leur  poli  brillant ,  et 
que  l'éclat  durable  de  leur  couleur  plaît  généralement  aux  habi- 
tants de  ces  pays  chauds.  Il  y  en  a  un  si  grand  nombre,  ils  ont 
entre  eux  une  ressemblance  si  générale  de  couleur,  d'ornementa- 
tion ,  enfin  de  style ,  si  on  peut  employer  ici  cette  expression , 
qu'on  n'a  presque  d'autre  citation  à  faire  que  de  nommer  les  mo- 
numents remarquables  dont  ils  font  partie,  ainsi  je  ne  donnerai 
pour  exemple  de  ceux  d'Êg  y  p  t  e  que  les  carreaux  à  fond  bleu , 
à  rosaces  blanches,  avec  un  centre  noir  carré,  à  cercle  jaune, 
dont  un  est  figuré  PI.  xxxiii ,  fig.  8  de  l'atlas  du  Mus.  céram. 

Tous  ces  carreaux  sont  de  faïence  émaillée. 

poussée  par  le  pied  du  Potier,  qui  communique  son  mouvement  à  la  roue  supé- 
rieure ou  girelle ,  on  voit  que  c'est  un  vrai  tour  et  non  une  tournette.  L'au- 
teur arabe  de  Cordoue  ajoute  :  a  Du  reste ,  cet  Instrument  n*est  pas  usité  chez  les 
»  Potiers  arabes  d'Espagne  ;  mais  seulement  chez  ceux  de  i*Orient.  J'en  ai  ru  à  la 
»  vérité,  dit  toujours  Abou'l  Walid.dans  ce  pays  (l'Espagne  arabe),  mais  chez  des 
.>  Potiers  orientaux.  » 

L'autre  passage  est  relatif  âi  une  pierre  avec  laquelle  on  fait  les  vases  de  tafal. 
Cette  pierre  me  parait  être  une  stéatite ,  vases  qui  ne  sont  pas  cuits ,  et  qui  diffèrent 
en  cela  des  vases  de  terre  cuite  qu'on  nomme  fakkhàr. 

On  nomme  magdUie  des  Potiers  une  sorte  de  moule  sur  lequel  on  fabrique  les 
pots  de  terre.  Les  Potiers  en  connaissent  plusieurs  espèces  sur  lesquels  on  fait 
différents  grands  vases  qu'on  travaille  avec  la  main.  Pour  placer  d'abord  l'argile, 
lorsqu'on  commence  à  travailler  un  vase ,  on  se  sert  d'un  moule  qui  n'a  pas  de 
rebords;  mais  ensuite,  pour  perfectionner  le  vase  après  que  l'argile  a  reçu  la 
forme  qu'il  doit  avoir,  on  se  sert  d'un  moule  à  rebords. 

On  nomme  titérot  un  vase  de  terre  large  dans  le  fond ,  avec  un  col  étroit,  long 
et  très-mince ,  dont  les  parois  ont  des  trous.  Lorsque  le  vase  est  plein  d'eau  ,  el 
qu'on  met  le  doigt  âi  l'extrémité  du  goulot,  on  empéciie  par  là  l'air  d'entrer  dins 
le  vase ,  et  l'eau  ne  coule  pas  par  les  trou3  dont  il  s'agit.  On  nomme  ces  sortes  ds 
vases  voleurs  d'eau. 
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En  rentranten  Europe  pour  continuer,  en  Italie,  en  Allema- 
gne et  en  France,  au  moyen  des  carreaux  de  revêtement ,  l'histoire 
desglaçures  plombifères,nousnerelrouvonspasl'intervention  im- 
médiate des  Arabes,  mais  elle  peutavoirétèindirectecommeoni'a 
vu  dans  l'hisloire  des  faïences  italiennes  dites  Majolica,  p.  55. 
C'est  à  Pesaro,  en  Toscane,  qu'on  a  appliqué,  vers  iioo,dit 
Passcri  (chap.  \),  le  vernis  plombifère ,  non  pas  tel  qu'on  le  fait 
actuellement ,  mais  en  enduisant  d'aboid  la  pâte  de  chaux  de 
plomb,  comme  il  l'appelle ,  puis ,  plus  tard,  vere  i3oo,  en  pla- 
çant ce  fondant  transparent  sur  une  couche  d'argile  blanche  ou 
engobe ,  exploitée  dans  le  Siennois.  Le  palais  des  Sfurces ,  à  Pe- 
saro, construit  entre  y^^oei  i45o,  était  pavé  et  même  orné  de 
grands  carreaux  êmaillés  et  peints ,  qui ,  par  leur  disposition ,  for- 
maient de  véritables  panneaux  d'ornement  et  même  des  tableaux 
d'histoire  dont  les  ligures  étaient  de  grandeur  naturelle  (').  Voilà 
donc  le  vernis  plombifëre  cité  par  un  homme  compétent ,  comme 
ayant  été  connu  en  Toscane  en  i  loo,  puis  employé  sur  engobe  eu 
i3oo,  environ  loo  ans  avant  la  découverte  de  l'émail  stannifëre. 
On  attribue  à  la  fabrication  romaine  des  pièces  vernissées 
ou  émaiilées  qu'on  rapporte ,  par  le  style ,  aux  ii'  et  m'  siècles  de 
l'ère  chrétienne  ;  j'ai  vu  ces  pièces  qui  se  trouvent  dans  les  salles 
de  la  Bibliothèque  royale^  elles  sont,  en  effet,  couvertes  d'une 
glaçure  tout  à  fait  diflérente  par  son  éclat  viti'eux  et  son  épaisseur 
du  lustre  des  Poteries  romaines  rouges ,  etd'ailleurslapâteenesl 
complètement  différente. 

L'une  est  une  petite  lampe 
ronde  et  très-plate  en  terre  cuite 
grossière  (Voir  ci-contre,  n"  6i), 
la  partie  concave  de  l'intérieur  pré- 
sente en  relief  une  figure  de  la  for- 
tune. Elle  est  enduite  d'une  glaçure 
verte,  par  conséquent  cuivreuse; 
safusibilité  ne  paraît  pasappartenir 
auiustresilico-alcalin  des  Egyptiens 
ou  des  Arabes  ;  en  effet  la  glaçure 


C}  PusEu.cbap.  IX.  Il  possédait  de  ces  cvreaui  Oai» sa  collecDon. 
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renferme  du  plomb.  Elle  a  été  cuite  à  boucheton ,  les  gouttes  de 
glaçure  GG  qui  pendent  de  ses  bords  le  démontrent.  L'émail  est 
légèpement  irisé.  C'est  par  la  figure  de  la  fortune  et  son  style 
qu'on  l'attribue  à  Tart  romain  du  ii"  ou  du  m®  siècle. 

Une  seconde  est  une  petite  figure  de  la  Vénus  Anadyomène  ou 
accroupie,  en  pâte  brune  assez  dure,  quoique  poreuse;  elle  est 
recouverte  d'un  émail  épais,  verdâtre,  tout  à  fait  semblable  à  la 
glaçure  verte  égyptienne.  Il  est  néanmoins  plombifère.  On  la  re- 
garde comme  moins  ancienne  que  la  lampe. 

La  troisième  pièce  est  un  sanglier  en  forme  de  petite  bouteille 
(PI.  LViï  ^fig,  7),  avec  un  vernis  vitreux  vert-boftteille  qui  paraît 
semblable  au  lustre  silico-alcalin  cuivreux  des  Égyptiens  ;  mais 
il  est  plombifère.  Les  antiquaires  le  regardent  comme  romain  et 
le  rapportent  au  m*  ou  au  rv*  siècle  de  l'ère  chrétienne. 

Enfin ,  la  quatrième  pièce  est  un  fragment  sur  lequel  est  un 
lion  sculpté  en  bas-relief,  d'un  style  aussi  mauvais  que  l'exécu- 
tion (PL  Lsu^jig.  8),  il  estémailléen  vert  jaunâtre;  on  le  re- 
garde aussi  comme  de  fabrication  romaine  ancienne ,  sans  pou- 
voir lui  attribuer  aucune  époque  précise.  Sa  glaçure  est  plom- 
bifère. 

Je  joindrai  à  cette  énumération  de  pièces  antiques ,  couvertes 
d'une  véritable  glaçure  vitreuse,  la  lampe  décrite  vol.  1",  p.  607, 
comme  de  fabrication  égyptienne,  et  représentée /%.  9,  PL  xxi , 
avec  d*autres  Poteries  égyptiennes.  La  nature  et  la  position  de 
cette  pièce  n'a  pas  permis  d'en  examiner  chimiquement  la  gla- 
çure. 

Quoiqu'on  fasse  en  Allemagne,  en  Hollande,  en 
Flandre  beaucoup  de  petits  carreaux  de  revêtement,  pour 
fourneaux  et  pièces  de  rez-de-chaussée  exposées  à  l'humidité ,  je 
n'ai  à  ce  sujet  d'autre  fait  remarquable  à  rapporter  ni  dans  l'an- 
tiquité ,  ni  dans  les  temps  actuels ,  que  la  découverte  du  vernis 
plombeux faite  en  Alsace  au  xiii'  siècle.  C'est  un  fait  généra- 
lement répandu  dans  les  ouvrages  qui  ont  eu  occasion  de 
parler  des  vernis  vitrifiables ,  mais  je  n'ai  pas  dû  m'en  rappor- 
ter à  ce  dire  général.  J'ai  désiré  le  constater  et  je  me  suis  adressé 
à  M.  Schweighœuser,  qui,  trop  malade  pour  faire  les  recherches 
que  je  désirais,  a  prié  M.  de  Billy,   ingénieur  des  mines,  de 

n.  7 
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prendre  ce  soin  ;  j'ai  donc  reçu ,  de  cet  obligeant  et  savant  col- 
lègue ,  les  notions  qu'il  a  pu  recueillir  sur  Torigine  de  cette  in- 
vention. 

Il  a  cherché  et  trouvé  dans  YAlsatia  illustra  ta  de  scbokppun 
(Coimar,  1761, 2«  ▼ol.,  p.  386),  le  passagc  Suivant  :  «  Ars  figuUna 
M  quoque  Selestadio  sua  débet  augmenta^  seculo  enim  xill 
i»Jigulus  hujus  urbis  i^asa  Jictilia  primus  i^itro  induxit  ut 
»  annales  Colmar  testantur.  »  Et  en  note  a.  An,  MCCLXXXiii 
»  quo  figulus  hic  anonjrmus  decessit,  »  Tous  les  autres  ou- 
vrages que  M.  le  professeur  Jung,  bibliothécaire  de  la  ville  de 
Strasbourg  a  bian  voulu  consulter  à  ce  sujet,  répètent  ce  même 
passage.  On  trouve  seulement  dans  les  Annales  Dominica- 
rum ,  de  Colmar,  publié  par  Ursticius ,  dans  sa  collection  Scrip^ 
tôt  uni  rerum  Germanicarum ,  un  passage  qui ,  se  rapportant 
aux  événements  de  i283,  porte  «  Obiit  figulus  Stezlstatt  qui 
»  primus  in  Alsatia  i/itro  v^asa  Jictilia  uestiebat.  » 

Aucun  des  auteurs,  dit  M.  Jung,  qui  ont  écrit  sur  l'his- 
toire des  inventions,  Donadorf  ni  Murr ,  n'en  dit  davan- 
tage. 

Il  est  étonnant  que  le  nom  d'un  homme  qui.  au  rapport  dos 
historiens  et  probablement  d'après  les  titres  qu'ils  ont  consul- 
tés, a  fait  une  telle  découverte,  soit  inconnu  et  qu'on  n'ait  pas 
encore  pu  trouver  dans  les  ouvrages  d'autre  trace  de  cette  décou- 
verte que  la  répétition  de  la  première  annonce. 

On  remarquera  la  coïncidence  de  cette  date,  du  xiii®  siècle, 
avec  celle  du  premier  emploi  des  glaçures  plombeuses  en 
Italie. 

Néanmoins  il  paraît  qu'on  aurait  fait  ou  commencé  en 
France  du  vernis  plombifère  longtemps  avant  la  découverte 
du  Potier  alsacien.  M.  le  baron  Taylor,  étant  près  de  Jumiéges, 
a  (iiit  rechercher,  dans  cette  ancienne  et  célèbre  abbaye,  tous 
les  objets  d'antiquités  qui  pouvaient  intéresser  l'histoire,  et 
s'y  trouver  encore.  On  a  ouvert  devant  lui  une  tombe  por- 
tant la  date  de  ii 20*,  il  y  a  remarqué  deux  petits  vases  brisés 
dont  il  a  donné  des  fragments  au  Musée  de  Sèvres,  l'un  est 
figuré  PI.  xxix ,  fig,  6 ,  de  ce  Musée,  et  ci-cpntre,  n**  62,  et  l'au- 


tre ,  n°  63.  La  pâte  du  premier  est  blan- 
che,  poreuse ,  happante,  mais  trèsniure, 
au  point  d'être  enUmée  difficilement  par 
le  couteau;  la  glaçure  est  jaunâtre,  d'as- 
pect vitreux ,  mais  très-inégalement  éten- 
due; la  pâte  du  second  est  de  même 
blanchâtre,  mds  plus  grossière,  on  y 
voit  ces  grains  àe  quarz  qu'on  observe 
dans  le  kaolin  de  transport,  et  même 
quelques  paillettes  de  mica;  la  glaçure 
est  verte,  très-brillante,  assez  épaisse. 

L'ornement  des  deux  a  une  grande  ana- 
logie dont  les  ligures  citées  donnent  une 
suffisante  idée.  On  y  remarque  des  orne- 
ments en  relief  de  même  style  ;  on  voit 
en  plus  sur  le  vase  jaune,  des  zones  bru- 
nes, A  et  B.  Ces  vases  sont  mmces,  ils 
ont  été  faits  sur  le  tour ,  avec  soin ,  et  les 
ornements  en  relief  mis  par  application. 
Leur  pâte  est  infusible. 

La  glaçure  de  ces  deux  pièces  ayant  été 
examinée  dans  le  laboratoire  de  Sèvres, 
on  a  reconnu  que  sa  compositiun   s'ac- 
^°  u.  cordait  avec  son  aspect,  et  qu'elles  étaient 

toutes  deux  plombifËres.  J'admets  ces  faits  malgré  les  petites 
difficultés  que  cette  décision  pourrait  offrir  à  la  critique.  J'ajoute 
que  ces  vases  devaient  avoir  servi  à  brûler  de  l'encens  dans  la 
tombe,  car  l'un  et  l'autre  ont  leur  intérieur  couvert  d'un  enduit 
charbonneuxquî,versiefond,  a  pénétré  profondément  dans  la  pâte. 
Cette  glaçure  plombifère  avait  donc  été  faite  ou  importée  en 
France  peu  après  son  emploi  à  Pesaro,  et  plus  de  cent  ans  avant 
sa  découverte  en  Alsace. 

On  a  employé  en  France  beaucoup  de  carreaux  de  revêtement 
três-remarquabtes  sous  différents  rapports.  Les  planchers  et  murs 
au  rez-de-chaussée  de  la  plupart  des  anciens  châteaux ,  et  surtout 
des  résidences,  et  chapelles  royales,  en  étaient  ornés-,  mais  aucun 
ne  donne,  pour  l'Europe,  ni  parles  édifices  dont  il  faisait  partie, 
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ni  par  sod  ornementation,  de  duto  plus  ancienne  que  celle  que  ] 
j'ai  rapportée.  La  PI,  xxxiii  de  l'Atlas  du  Catalogue  du  Mus.  f 
cér.  de  Sèvres ,  en  représente  plusieurs  dans  ses  Jig.  i ,  2 ,  S ,  4  j  j 
5,6,  7,9,  i3,  i4  et  i5,  dont  lit  description  et  l'histoire  parti- 
culière sont  données  dans  le  texte  de  ce  catalogue.  Je  me  conten- 
terai de  signaler  les  plus  remarquables. 

Les  plus  anciens  sont  les  quatre  plaques  (fig.  1  a  elh)  à  pâte  ■ 
rouge  et  ornements  en  jaune,  dont  l'une  porte  un  lion. 
une  autre,  une  croix  composée  de  culots  enfilés,  avec  une 
fleur  de  lis  dans  chaque  angle  ;  fleur  de  lis  bien  évidemment  de 
l'époque  de  saint  Louis  par  sa  forme.  Ces  carreaux  viennent  de 
l'une  des  chapelles  de  l'abhaye  de  Voullon ,  près  Provins ,  fondée 
par  la  reine  Blanche,  mère  de  saint  Louis;  par  conséquent  ils 
sont  bien  certainement  du  xv"  siècle. 

Les  carreaux,  de  même  à  pâte  rouge  et  ornements  jaunes, 
/f^.  4)  viennent  du  château  de  Fontainebleau,  mais  ils  ont 
été  trouvés  sous  le  sol  du  plancher  de  la  galerie  des  chasses  de 
saint  Louis ,  lorsqu'on  1 835  00  a  abaissé  ce  sol  ;  ils  sont  donc  de 
la  même  époque  que  les  précédents,  et  ont  la  même  qualité  de 
pûte,  la  même  couleur,  et  le  même  style  d'ornementation. 

Les  carreaux  les  plus  remarquables  après  les  pi'écédents, 
parmi  ceux  qu'on  peut  appeler  historiques,  sont  ceux  d'Écouen 
et  du  pelit  château  nommé  Madrid,  construit  dans  le  bois  de 
Boulogne  près  Paris,  en  i53o. 

Le  château  d'ftcouen  intéresse  l'histoire  de  l'art  en  ce  que  les 
nombreux  et  beaux  planchers  ,  composés  de  carreaux  vernissés, 
qui  garnissaient  et  ornaient  la  chapelle  et  plusieurs  appartements, 
ont  été  faits  pour  le  connétable  de  Montmorency ,  par  Bernard 
Paiissy.  Leur  époque,  vers  le  milieu  du  xvi"  siècle,  et  la  nature 
de  leur  glaçure  émaillce,  ne  sont  pas  douteuses.  Quelques-uns 
sont  représentés  par  la^^.  9  de  la  PI.  xxxiii  du  Mus.  cér. 

Ceux  du  château  d'Anet,  bâti  en  iSSa,  département  d'Eure- 
et-Loir, ^sf.  i3,  remarquables  par  la  vivacité  de  leur  couleur, 
sont  peut-être  de  fabrication  toscane. 

Un  autre  château  est  également  intéressant  pour  notre  art  par 
le  nom  de  celui  qui  en  a  fait  le  revêtement  en  carreaux  émaillés. 
C'est  le  petit  château  dit  de  Madrid ,  dans  le  bois  de  Boulogne , 
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près  Paris ,  auquel  même  on  a  donné  le  sobriquet  de  Château  de 
.  faïence,  à  cause  de  la  place  considérable  qu'occupaient  les  car- 
reaux de  faïence  (Voir  la  PI.  xxxvii  de  ce  traité, ^gr.  4 ,  et  l'Ati. 
du  Mus.  cér.,  PI.  wxui^Jig.  j5).  Ces  faïences  ont  été  faites  par 
un  artiste  que  François  T' fit  venir  d'Italie ,  Girolamo  délia  Robbia, 
Tun  des  petits  neveux  de  Luca,  l'inventeur  de  Témail  stannifèrc 
des  faïences. 

Je  citerai  encore  comme  emploi  assez  remarquable  des  car- 
reaux de  revêtement  émaillés,  ceux  de  l'église  de  Gisors,  qui 
formaient,  dans  plusieurs  chapelles,  un  riche  assortiment 
d'arabesques.  Willemain  en  a  figuré  un  panneau  qui  donne  une 
bonne  idée  de  leur  riche  et  belle  composition.  On  peut  les  rap- 
porter au  XVI*  siècle.  Ils  n'existent  plus. 

Angleterre.  —  Le  Musée  céramique  ne  possède  aucun  car- 
reau anglais  qui  puisse  être  considéré  comme  historique. 

On  a  découvert  en  Angleterre ,  dans  une  ancienne  abbaye  de 
femmes,  des  carreaux  incrustées  en  faïence,  que  les  ornements 
arabes  font  présumer  avoir  été  importés  d'Espagne. 

Mais  si  on  a  déjà  pratiqué  cet  art  en  Angleterre  dans  les  temps 
anciens ,  on  lui  donne  depuis  une  douzaine  d'années  une  grande 
activité  (').  Le  Musée  céramique  possède  des  échantillons  très- 
brillamment  décorés ,  tant  par  les  couleurs  que  par  les  orne- 
ments, qui  ont  été  fabriqués  par  Wedgwood  en  i836,  et  tout 
récemment  par  Chamberlain  et  C'*,  de  Worcester. 

(*}  On  s*occupe  beaucoup  de  leur  histoire  dans  ce  moment.  Outre  la  monogra- 
phie des  carreaux  émaillés,  si  intéressante  pour  l'histoire,  que  prépare  M.  AU 
l)ert  Way,  on  vient  de  publier  à  Londres  deux  ouvrages  avec  figures  sur  ce  sujet. 
L'un ,  Examphi  ofencaustic  tiles ,  chez  Nicols  ;  l'autre ,  Ancient  Irish  pave^ 
ment  tiles  ^  par  Oldham.  On  apprend  par  ces  ouvrages  que  ces  carreaux  se  trou- 
vent très-fréquemment  en  Angleterre  dans  d'anciennes  églises  et  abbayes.  II  est  re- 
présenté ,  dans  ces  deux  publications,  75  carreaux  différents  venant  de  toutes  les 
parties  de  l'Irlande  et  de  l'Angleterre,  et  notamment  de  Saint-Patrick  et  de  West- 
minster. M.  Oldham  les  distingue  en  trois  variétés  :  les  Imprimés,  dont  la  pâte 
est  rougeâtré,  les  ornements  jaunes  avec  une  glaçure  opaque;  les  Encaustic 
tiles  y  dont  la  surface  est  plane  et  les  ornements  faits  par  une  terre  colorée  et  les 
Reliefs,  dont  la  partie  colorée  est  en  pâte,  mais  avec  très-peu  de  saillie. 

Autant  qu'on  puisse  en  déterminer  l'époque ,  ils  se  rapportent  en  général  du  xiu* 
au  XVI*  siècle.  On  remarque  dans  tous  ces  carreaux ,  soit  d'Angleterre ,  soit  d'Ir- 
lande ,  non-seulement  le  même  mode  de  fabrication ,  mais  aussi  les  mêmes  des- 
lim  et  les  mêmes  empreintes. 
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vernissés  ou  émaitics ,  el  décores  par  iitcrusUilhn  de  diverses 
couleurs. 

J"ai  déjà  traité  ce  sujet  en  grande  partie  dans  le  premii?r  vo- 
lume, au  deuxième  sous-ordre  du  premier  ordre  (p.  368)  des 
Poteries  ii  pflte  tendre,  en  parlant  des  carreaux  en  terre 
cuite,  décorés  d'ornements  en  incrustation.  Je  reviendrai,  avec- 
quelque  détail ,  sur  les  procédés  de  cette  ornementation ,  k  l'ar- 
ticle des  faïences  fines  d'Ilenii  II ,  cinquième  ordre.  Je  n'ai  donc 
que  peu  de  chose  à  dire  sur  les  carreaux  de  revêtement  couverts 
d'une  glaçure  ;  la  Planche  xwrii  de  l'Atlas  du  Musée  céramique, 
fait  voir  un  grand  nombre  d'exemples  de  ces  carreaux  de  toutes 
les  époques  et  de  tous  les  modes  de  fabrication.  Je  vais  les  par- 
courir. 

TantAt  le  carreau  est  composé  d'une  sguIg  pàtc  de  couleur, 
tantât  de  deux  pâtes.  La  partie  inférieure  est  en  pittc  grossière, 
et  la  surface  supérieure  en  pfite  fine  d'une  couleur  déterminée. 

Les  ornements  peuvent  s'y  placer  de  deux  manières  :  quand 
le  carreau  moulé  est  encore  mou,  on  imprime  en  creux,  avec 
une  estampille,  tantôt  il  la  main,  tantôt  avec  une  machine  d'es- 
tampage, l'ornement  qu'il  doit  présenter.  Après  l'avoir  laissé 
raffermir,  et  lorsqu'il  devient  même  presque  sec,  on  remplit  les 
cavités  produites  par  les  estampages  avec  une  pflte  d'autre  couleur 
que  celle  du  carreau,  ayant  soin  de  la  faire  pénétrer  exactement 
dans  tous  les  angles  rentrants  de  l'ornement.  II  faut  avoir  une 
pâle  qui  ait  la  môme  retraite  que  celle  du  carreau ,  et  qui  soit  in- 
fusible à  la  température  de  cuisson  de  ce  carreau. 

On  couvre  les  pièces  de  vernis ,  soit  par  immersion ,  soit  par 
arrosement ,  comme  je  l'ai  décrit  pour  les  tuiles ,  I"  vol. ,  p.  363 . 

Les  carreaux  représentés  PI.  xxxiii  du  Mus.  céram.,  fig.  i , 
3,3,  ï ,  5 ,  et  6 ,  ont  été  faits  par  ce  procédé ,  et  on  a  pu  voir  à 
la  page  loo  de  cet  article,  qu'il  y  en  a  de  très-anciens.  Suivant 
que  la  pûte  introduite  était  plus  solide ,  plus  en  rapport  de  retraite 
avec  la  pûte  des  carreaux ,  qu'on  l'a  mise  sur  celui-ci  dans  un 
état  de  mollesse  à  peu  près  le  même  que  celui  des  carreaux ,  enfin 
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que  l'empreinte  a  été  profonde  comme  dans  les  carreaux,  fig.  a 
et  4  7  ou  presque  superficielle,  comme  dans  ceux ies  fig.  i  et  2, 
ces  empreintes  ont  plus  ou  moins  de  durée. 

L'autre  procédé  est  à  peu  près  le  môme  que  celui  que  je  décri- 
rai à  l'article  de  la  faïence  fine  d'Henri  II ,  c'est-à-dire  que  le 
moule  présente  des  cavités  de  deux  sortes ,  les  unes  peu  profondes, 
dans  lesquelles  se  mettait  en  second  la  pâte  (Jig,  8,  g  et  10 
d'Écouen ,  *i  2  de  l' Alhambra  ) ,  et  les  autres  plus  profondes ,  pour 
les  lisérés  ou  lignes  d'autre  couleur  qu'on  faisait  en  troisième 
lieu  après  avoir  rempli  les  zones,  comme  je  vais  le  décrire  avec 
plus  de  détail  plus  bas,  et  p.  177. 

Les  couleurs  bleues  et  jaunes  du  ruban  (fig.  g)  et  les  lisérés 
bleus  de  ce  même  can*eau  ont  été  faits  par  ce  procédé. 

Quelquefois  on  se  contente  de  cerner  par  des  raies  profondes, 
faites  sur  la  pâte  encore  molle,  les  espaces  d'ornement  qui  doi- 
vent être  de  diverses  couleurs ,  pour  que  les  émaux  qu'on  placera 
dans  ces  espaces  soient  complètement  retenus,  et  ne  puissent 
pas  se  mêler  avec  les  couleurs  voisines.  Ce  procédé  a  été  employé 
dans  le  carreau  à  larges  ornements  blancs,  bleus  et  jaunes  de  la 
fig.  i3. 

Dans  quelques  autres  cas  plus  rares,  comme  dans  les  carreaux 
fig.  1 1 ,  les  ornements  sont  en  relief,  mais  ces  reliefs  sont  creusés 
en  bassins,  danslesquels  on  a  mis  les  émaux  qui  doivent  les  colorer. 
Ces  caiTeaux  ne  peuvent  être  employés  que  comme  revêtement. 
Ils  font  beaucoup  d'effet.  Tels  sont  ceux  qui  viennent  de  l'alcazar 
de  Tolède, yîg^.  11. 

Les  plaques  de  poêles,  qui  sont  de  vrais  carreaux  émaillés  ex- 
posés à  la  chaleur  au  lieu  de  l'être  à  l'humidité,  sont  souvent 
•décorées  par  des  moyens  analogues. 

M.  Vogt,  que  j'ai  déjà  cité,  a  tout  récemment  poussé  très- 
loin  ce  genre  d'ornementation;  j'ai  vu  chez  lui  des  poêles,  des 
dessus  de  table  richement  ornés  par  les  procédés  de  l'écuelle 
d'Henri  II. 

Il  fait  d'abord  un  modèle  en  terre  sur  lequel  sont  en  creux 
tous  les  ornements  de  couleurs  différentes  de  celle  du  fond. 

Il  coule  sur  ce  modèle  un  plâtre  M/  qui  présente  en  saillie  tout 
ce  qui  était  gravé  en  creux  sur  le  modèle  5  il  remplit  avec  des 
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pâles  colorëea  toutei  les  parties  larges  A  de  l'ornement.  Ainsi . 
dans  la  pièce  que  je  prends 
pour  exemple,  les  Teuilles 
d'eau  (h)  sont  blanches,  les 
perles  A  sont  jaune  (l'ocre , 
les  en  roule  m  Ml  [s  ou  volutes 
(  travail  pointillé)  sont  jau- 
nes, le  culot  D  est  vert,  la 
palmette  est  brune;  la  pAte 
colorée  s'arrête  aux  lignes 
noires  qui  sont  en  saillie; 
«11  couvre  le  tout  d'une  cou- 
che (il'  f|uelques  niitlini.  d'é- 
piiisst-ur  (le  la  pâte  brune  B, 
qui  fait  le  l'ond  sur  lequel  le^ 
ornements  sont  incrustés,  et 
qui  doit  être  appliquée  sur  la 
pâte  grossière  etiauiiàti-e  T, 
base  des  plaques  en  ques- 
tion. On  ûte  le  moule  M/, 
et  celte  croule  à  fond  brun  B 
iN    f-i:  est  creusée  de  sillons  (l)  li- 

mités pur  les  siiillics  (lu  moule.  Les  siljons,  remplis  ensuite  par 
de  la  pAte  noire  ou  de  toute  autce  couleur ,  forment  les  contours 
et  traits  bruns  des  ornements. 

Le  Potier  passe  sa  pièce  au  feu  de  biscuit,  la  couvre  d'un 
vernis  plombeux  et  transparent  et  la  passe  au  second  feu  pour  le 
vitrifier;  je  donne  ci-joint,  n°64'  ""  croquis  de  ce  procédé  d'or- 
nementation, qui  ne  pouvant  être  coloré,  indiquera  néanmoins 
les  couleurs  par  des  hachures  en  divers  sens. 

Il  est  un  autre  mode  d'ornementation  des  plaques  ou  carreaux 
de  poble,  qu'on  ne  peut  appliquer  qu'à  cet  emploi  ou  à  celui 
des  carreaux  de  revêtement;  il  a  été  fait  dans  la  fabrique  de 
M.  Kreuler,  architecte  à  Munich.  11  consiste  à  mettre  sur  un 
carreau  d'une  pMe  fine  ou  d'une  couleur  déterminée,  ou  recou- 
verte d'un  engobe  de  cette  couleur,  des  ornements  un  peu  en 
relief,  avec  une  barbotine  de  couleur;  on  emploie  pour  cet  effet 
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les  plaques  de  cuivre  flexibles  assez  minces  qui  présentent  les  or- 
nements découpés  à  jour  et  que  nous  appelons  vignettes. 
On  applique  ces  feuilles  métalliques  ainsi  découpées  sur  le  carreau 
et  au  moyen  d'un  pinceau  ou  d'une  brosse  imbibée  de  la  barbotine 
colorée,  on  place  les  ornements  en  saillie  sur  la  place;  on  fait 
cuire  cette  plaque  en  biscuit,  puis  on  lui  donne  le  vernis. 

Tels  sont  les  principaux  procédés  d'ornementation  qui  ont 
pour  objet  de  donner  à  des  carreaux  émaillés  par  des  moyens 
mécaniques  des  couleurs  variées  et  solides,  qui,  avec  beaucoup 
d'intensité  et  même  d'éclat ,  puissent  résister  aux  frottements 
auxquels  ces  pièces  sont  exposées. 

On  voit  que  je  n'ai  nullement  parlé  de  l'ornementation  en  cou- 
leurs vitrifîables  mises  au  pinceau,  ce  procédé  ne  différant  pas 
de  la  peinture  en  couleur  vitrifiable  et  devant  y  être  traité  en  ce 
qu'il  peut,  dans  quelques  cas,  présenter  de  particulier. 

Noies  du  tableau  de  Vautre  part. 

(*)  Quoique  le  vernis  de  plomb  fût  ceriainenient  connu  en  Europe,  au  moins  ei> 
Italie,  dans  le  Ji*  siècle,  il  paraît  qull  y  était  encore  peu  répandu  avant  la  dé- 
couverte du  Potier  de  Schelcstadt,  car  dans  le  Schedula  diversarum  artium^ 
du  moine  Tliéophile ,  que  M.  Guicliard  attribue  au  xii*  ou  au  xiii*  siècle ,  ce  moine 
dit  dans  le  chapitre  xti  du  livre  II ,  intitulé  De  p^asis  fictilibus  diverso  colore 

pictis.  «Ils  font  aussi  des  coupes et  autres  vases  d'argile,  qu'ils  peignent  de 

9  celte  manière  :  ils  prennent  des  couleurs  de  toute  espèce,  qu'ils  broient,  etc.... 

»  A  chaque  couleur  ils  mêlent  un  cinquième  de  verre  de  même  couleur Ils  en 

»  peignent  des  cercles,  etc et  dans  ces  figures  des  animaux  ,  des  oiseaux, 

»  etc Après  atoir  ainsi  orné  les  vases  de  peintures,  ils  les  mettent  dans  le 

»  fourneau  de  verre  à  vitres,  y  allument  un  feu  de  bois  de  bétre  sec ,  jusqu'à  ce 
»  qu'environnés  par  les  flammes,  ils  soient  chauffés  au  blanc,  etc.  »  On  sait  qu'il 
n'y  a  pas  de  plomb  dans  les  vitraux  de  couleur,  et  on  ne  voit  pas  que  l'auteur 
fasse  mention  de  l'emploi  si  facile  de  ce  métal  comme  vitrifiant.  Or,  dans  le  xvi® 
siècle,  toute  l'Europe  connaissait  le  fondant  du  plomb  Ce  fait  paraît  reporter  l'ou- 
vrage de  Théophile  vers  l'époque  que  lui  assigne  M.  Guichard.  (Tuéophile. 
Essai  sur  divers  arts,  traduit  par  le  comte  Ch.  de  l'Escalopier.  1  vol.  in-A". 
1843,  p.  95.) 

(')  Quelques  indications  m'avaient  fait  penser  que  Je  trouverais  dans  Scaliger, 
et,  d'une  manière  plus  authentique ,  dans  Cardan,  que  Scaliger  n'a  fait  que  com- 
menter dans  un  esprit  de  critique,  des  notions  sur  l'introduction  en  Allemagne  et 
en  Italie  du  vernis  des  Poteries  découvert  par  le  Potier  alsacien  au  xiii«  siècle  ; 
mais  il  n'en  est  rien.  Cardan  n'en  a  parlé  que  cent  ans  après  l'introduction  de 
l'émail  en  Italie  par  Luca  délia  Robbia,  en  ià\5,  11  n'y  a  d'intérêt  pour  nous 
dans  ce  récit  que  la  recette  de  cet  émail  et  l'explication  de  ce  qu'on  appelait 
martia  coeta.  Cette  substance  éiait  employée  pour  faire  l'émeraude  artificielle. — 
Cardan  dit  :  Porro  in  martia  coda  plumbum  contineri  palam  est.  Mar- 
tia coda  enim  constat  sale  chali^  alumine  et  arena  tum  plumbo  nigro  vel 

albo  incalcem  redacto Puis  il  donne  la  recette  du  vernis  de  plomb,  et  il 

ajoute  :  Quod  si  eandorem  ai  splendorem  augere  vis  ejus  cassiteri  quod 
angli  vocant  glaciale  ponite  uncia  quindecim. 
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<,i.AMB  II*  —  POTERIES  A  PATE  DURE. 


1.0  rararti'înî  tiré  do  la  dureté  de  la  pftte  distingue  cette  classe 
%\p  U\  priMni(>re,  celui  de  son  opacité  parfaite  la  distingue  de  la 
lr«)j^ifMnt^ 

Il  y  il  donc  |)eu  d'hésitation  à  placer  dans  ces  classes  les  Pote- 
rioH  i|ui  d()iv<înt  y  entrer;  le  degré  de  dureté  qui ,  dans  les  limi- 
tas, devient  un  peu  incertain,  m'a  cependant  rarement  trompé. 
J'ai  dit  (|n'il  arrivait  quelquefois  que  des  Poteries  de  la  première 
rlasscî  «'tant  trop  cuites  acqu(»raient  le  (caractère  de  dureté  de  la 
lroiHi(>me,  mais  outre  que  cette  circonstance  est  très-rare, 
HIe  sa  signale  presque  toujours  par  des  boursouflures,  et  par 
iinf<!  d<'*formation  par  ramollissement  qui  indique  la  cause  de 
rettiî  dureté  étrangère  à  la  qualité  que  le  Potier  a  voulu  donner 
h  ses  produits. 

l/infusibilité ,  ou  tout  au  plus  le  ramollissement ,  même  au  feu 
de  cuisson  de  la  porcelaine  dure ,  est  le  second  caractère  qui 
distingue  ces  Poteries  des  précédentes  et  des  suivantes. 

Enfin  la  dureté  étant  commune  aux  Poteries  de  cette  classe  et 
à  celles  de  la  troisième  classe,  l'opacité  complète  de  Tune  et  la 
translucidité  de  l'autre  en  deviennent  alors  les  caractères  dis- 
tinctifs. 

L'histoire  des  deux  ordres  de  Poteries  renfermées  dans  cette 
classe ,  présente  bien  moins  d'obscurité  et  d*embarras  que  celle 
de  la  première;  car,  comme  j'ai  été  obligé  de  le  répéter  souvent 
et  comme  toutes  les  recherches  que  j'ai  faites  me  l'ont  con- 
firmé ,  toutes  ces  Poteries  sont  modernes ,  c'est  tout  au  plus  si  on 
peut  citer  quelques  exemples  admissibles  de  Poteries  de  cette 
classe  qu'on  puisse  attribuer  au  milieu  du  xiv'  siècle. 

Les  dcîux  ordres  qui  la  composent  sont  établis  sur  la  nature 
di*H  glaçures  en  général ,  quoiqu'il  y  ait  quelques  exceptions , 
Hindi  (|u'on  h*  verra  à  l'histoire  des  grès-cérames. 
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CiHQUiEME ORDRE.  —  FAISNCS  FXMS  OU  AMTOIiAZSS. 

En  français,  terre  de  pipe,  caîUoutaçe. 
En  anglais ,  Earthen  H^are.  —  En  allemand ,  Steingut.  —  En  italien,  Terraglia» 

Cette  Poterie  est  caractérisée  par  une  pâte  blanche 
opaque,  à  texture  fine,  dense  et  sonore,  recouverte 
d'un   vernis  cristallin   plombifére. 

La  pâte  est  essentiellement  composée  d'argile  plastique  la- 
vée et  de  silex  ou  de  quarz  broyé  fin  -,  il  y  a  quelquefois  un  peu 
de  chaux*,  elle  est  très-fine  et  très-plastique. 

La  glaçure  est  un  vernis  cristallin ,  c'est-a-dire  fondu  préa- 
lablement en  verre  dont  la  composition  très- variable  peut  ce- 
pendant être  ramenée  aux  principes  suivants  :  de  la  silice  tirée 
du  quarz  ou  même  du  felspalth ,  de  la  soude ,  de  Tacide  borique 
et  du  plomb  à  l'état  de  minium. 

Cette  glaçure  délayée  dans  Teau ,  à  l'état  de  bouillie  épaisse  , 
est  mise  par  immersion  et  quelquefois  par  arrosage. 

Le  façonnage  est  soigné  quoique  rapide,  et  les  pièces 
qui  en  résultent  sont  en  général  minces  et  légères. 

La  cuisson  est  nécessairement  double  •,  la  pâte  est  d'abord 
entièrement  cuite  en  biscuit  à  une  température  qui  a  été  évaluée 
entre  25,  60,  80  et  même  100  degrés  du  pyromètre  de  Wedg- 
wood. 

Le  vernis  est  cuit  séparément  à  une  température  inférieure  , 
qui  n'est  que  de  lo  à  3o  degrés  du  même  pyromètre. 

Les  fours  sont  cylindriques  à  alandiers ,  dont  le  nombre 
varie  de  6  à  1 2 ,  la  cuisson  peut  avoir  également  lieu  au  bois  et  à 
la  houille. 

L'encastage  se  fait  dans  des  cazettes  fermées  -,  les  pièces  sont 
supportées  par  des  pernettes  et  par  tous  les  autres  moyens  qui 
ont  été  indiqués  à  l'article  de  l'encastage  (vol.  I ,  p.  196). 

Cette  Poterie  est  susceptible  de  recevoir  des  décorations  très- 
variées  en  fond  de  couleur,  lustre  métallique ,  décoration  et  pein- 
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VM4  MIF  TWi*  d'itupressioii  :  comme  elle  est  principalement  em- 
Iftott^*  Mt*lw  peisoiines  d'une  aisance  moyenne ,  les  décorations 
MM^MMlont  useï  uppi'cciées ,  et  comme  elle  est  trés-iëpandue, 
W  )tW«w  do  même  sorle  et  de  même  ornementallon  peuvent  être 
WMV»  mull>pliû;&  poar  que  leur  débit  couvre  les  prix  de  premier 
rlttliliKsfment  que  necessilent  les  moyens  mécaniques  de  dêcora- 
lioii  [wr  nstumpiige,  impression ,  etc. 

!.('»  qualités  de  cetle  Poterie  sont  :  la  couleur  blanclie  de  la 
piiti*  ou  lu  couleur  déterminée  qu'on  veut  lui  donner.  L'éclat  et 
U  solidité  des  vernis ,  et  surtout  ta  fînesse ,  la  légèreté ,  la  pureté 
de  contours  que  peuvent  offrir  ses  pièces;  enfm,  la  plasticité  de 
lu  pfite  qui  en  rend  le  travail  Tacile ,  expéditif  et  sur.  Les  moyens 
mécaniques  et  les  procédés  économiques  qu'on  peut  mettre  en 
usage  pour  rendre  cette  fabrication  encore  plus  expéditive  ,  per- 
mettent de  réduire  considérablement  le  prix  de  cette  Poterie  sans 
que  ce  soit  aux  dépens  ni  de  ses  qualités  fondamentales,  ni  même 
des  qualités  accessoires  qui  tiennent  au  goût,  à  la  pureté  des 
formes  et  à  celui  des  décorations  ;  cette  réduction  de  prix  éten- 
dant considérablement  le  débit  et  la  fabrication  permet  une 
nouvelle  réduction  de  prix  dans  les  pays  où  cette  fabrication , 
comme  en  Angleterre ,  est  conduite  en  grand  et  avec  une  longue 
expérience. 

Les  défauts  de  celte  Poterie ,  qui  tiennent  à  sa  nature,  sont  de 
ne  pouvoir  aller  sur  le  feu  pour  les  usages  domestiques,  et  d'a- 
voir un  vernis  tendre  qui  se  laisse  aisément  entamer  par  les  in- 
struments d'acier  et  de  fer. 

Mais  lorsque  la  faïence  fine  est  mal  fabriquée  ou  fabriquée 
avec  une  économie  mal  entendue,  ses  défauts  deviennent  bien 
plus  graves^  son  vernis  jaunâtre  et  tendre  tressaille  souvent,  il 
se  laisse  entamer  ou  user  avec  la  plus  grande  facilité  par  les  in- 
struments de  fer,  ou  par  l'usage  ordinaire.  Les  fissures  que  ce 
tressadlemenl  ou  ces  rayures  ouvrent  dans  le  vernis ,  permettent 
aux  matières  grasses  de  pénétrer  dans  le  biscuit,  qui,  dans  les  { 
Poteries  aifectées  de  ce  défaut ,  a  presque  toujours  une  texture  ( 
Iflche;  les  pièces  se  salissent,  s'empuantissent  et  se  brisent  même 
avec  la  plus  grande  facilité. 

il  est  important  de  reconnaître  ces  défauts,  qui  ne  se  manifes- 
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tent  pas  au  premier  aspect  5  il  y  a  plusieurs  moyens  qui  sont  à  la 
portée  de  presque  tout  le  monde  : 

i*"  Le  vernis  se  laisse  entamer  avec  facilité  par  le  plus  mauvais 
couteau  : 

2^  Les  pièces  de  cette  Poterie  placées  dans  un  lieu  où  se  dé- 
gagent des  odeurs  de  matières  putrides  ne  tarderont  pas  à  se  cou- 
vrir de  couleurs  irisées,  et  même  à  noircir^ 

3°  Un  œuf  mêlé  d'un  peu  de  graisse  et  cuit  sur  une  pièce  rayée, 
fera  naître  une  couleur  d'un  brun  noirâtre  qui  s'étendra  à  une 
plus  ou  moins  grande  distance  de  la  rayure ,  suivant  la  mauvaise 
qualité  du  vernis  ou  du  biscuit. 

Après  avoir  exposé  d'une  manière  générale  les  principes  de  la 
composition  des  pâtes  et  vernis  des  faïences  fines,  je  dois 
les  décrire  d'une  manière  plus  positive  en  prenant  pour  exemple 
et  type  la  fabrication  anglaise ,  puisque  c'est  dans  ce  pays  que 
cette  sorte  de  Poterie  a  pris  naissance  ;  nous  comparerons  en* 
suite  à  cette  fabrication  celle  de  France ,  puis  celles  des  autres 
pays  (>). 

Mais  il  y  a  maintenant  dans  l'industrie  céramique  au  moins 
trois  sortes  de  Poteries  auxquelles  on  doit  donner  le  nom  de 
faïence  fine,  quoique  la  composition  de  leurs  pâtes  et  de 
leurs  glaçures  présente  de  grandes  différences  ^  toutes  trois  ap- 
partiennent au  premier  ordre  de  la  classe  des  Poteries  à  pâte 
dure. 

Ce  sont  des  faïences,  car  leur  pâte  est  opaque;  ce  sont  des 
faïences  fines,  car  leur  pâte  est  fine  et  très-dure.  Leur  glaçure, 
plus  ou  moins  dure,  est  tantôt  transparente,  tantôt  simplement 
translucide. 


(*)  J*al  Uré  on  grand  nombre  de  procédés,  de  descriptions  d'opérations  et 
même  de  fours  de  la  publication  faite  par  M.  Saint-Amans  des  procédés  de  la  fa- 
brication anglaise ,  dans  le  Bulletin  de  la  Société  d'encouragement,  tome  xxtiii, 
1829,  p.  15,  85  à  152 ,  où  sont  décrits  les  procédés  de  composition  et  de  fabrica- 
tion des  pâtes.  Ternis,  cuisson ,  impression  et  décoration.  J*y  ai  ajouté  tout  ce  que 
j*ai  appris  par  les  communications  toujours  obligeantes  et  désintéressées  qu'il 
a  bien  touIu  me  faire,  et  par  les  hissais  et  les  opéraUons  qu'il  a  faits  de?ant  moi 
dans  l'atelier  et  le  petit  four  qui  lui  ont  été  concédés  k  la  manufticture  royale  de 
porcelaine  de  Serres  pendant  quelques  années. 
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(>s  s>rtrti  âc  fAiViuvs  fines  pourront  être  dénommées  et  carao- 
t^risôos  <H^mmo  il  suit  : 

1^  priMuioix^*  nomnuv  terre  de  pipe,  est  la  plus  an- 
oienne.  el  s*est  faite  principiilenient  dans  le  nord-est  de  la 
Fr^nOf^;  sa  pjUe  est  iH)mpostv  d'argile  et  de  silire  avec  une 
jiddilion  variable  suivant  les  circonstances,  de  craie  ou  de  fritte 
alealine,  ce  qui  rend  cette  pâte  plus  ou  moins  fusible  à  haute 
tenipènUure. 

Sim  biscuit,  cVst-à-dire  la  pAte,  se  cuit  à  la  même  tempé- 
ratuiv  que  1«»  vernis ,  tennH»rature  évaluée  à  environ  a5  à  3o°  du 
pyn>ui«'*tn^  de  Wedgwood. 

1^  stvonde  sorte ^  nommée  oixlinaiivment  terre  anglaise 
o\\  e  a  i  1 1  ()  u  t  a  g  e ,  et  qui  n'est  connue  que  depuis  envi- 
v\\\\  Miixante  ans.  est  esst^ntiellement  rt^fractaire ,  et  n'admet 
do  hilice  (|ue  ce  (|ui  est  nécessaire  pour  amaigrir  et  blan- 
chir Targile. 

Piuir  cuire  le  biscuit  de  cette  sorte,  il  faut  une  température 
«renviron  60*,  tandis  que  le  vernis  est  bien  cuit  à  environ 

La  troisième  sorte  est  celle  qu'on  a  nommée  si  improprement 
ilemi- porcelaine,  et  encore  plus  faussement  porcelaine 
o  p  a  q  u  e.  Son  biscuit  est  très-dure,  son  vernis  aussi  ;  il  entre 
du  kaolin  dans  la  composition  de  la  pâte,  et  du  borax  dans 
cellt^  de  la  glaçure.  Je  la  désignerai  et  décrirai  sous  le  nom  de 
faïence  fine  dure  ou  de  lithocérame.  Vironstone 
des  anglais  n*en  est  qu'une  variété. 

La  (*auso  de  Tintroduction  de  ces  sortes  de  variétés  si  nom- 
breuses de  faïence  flne  vient  des  perfectionnements  apportés 
constanunent  et  principalement  par  les  fabricants  anglais,  aux 
qualités  t^t  destinations  des  variétés  qu'ils  ont  créées.  De  là  la 
dilllculté  dt^  tnuivtM*  de  l'accord  entre  toutes  les  compositions 
(h)  pAte  et  de  vernis  de  faïence  fine,  qui  ont  été  publiées  ou 
siinplenumt  conununiqués,  et  de  reconnaître  celles  qui  ne 
ditVtNrent  t^ntrt»  telles  que  parce  qu'elles  s'appliquent  à  des  variétés 


(*)  Je  tlennces  obxnrvatluns  de  Fourmy,  rhomme  le  plus  instruit  que  j*aie  connu 
dans  1«  tliéorle  et  1«  pratique  des  aru  céramiques. 


FAÏENCE   FINE.    COMPOSITION   DE  LA   PATE.  113 

particulières  de  cette  faïence,  ou  bien  parce  qu'elles  sont  erro- 
nées. 

On  ne  pourrait  avoir  de  confiance  que  dans  une  composition 
donnée  par  le  fabricant  qui  l'aurait  employée  avec  succès. 
Mais  on  n'aurait  pas  encore  la  certitude  de  l'employer  avec  le 
même  succès;  car  les  matières  premières,  les  argiles  surtout, 
ne  sont  nulle  part  assez  semblables  pour  qu'on  ne  soit  pas  obligé 
de  modifier  la  proportion  des  autres  éléments  d'une  pâte  en  rai- 
son de  la  nature  de  l'argile  employée. 

Les  recettes  publiées  ne  peuvent  donc  presque  jamais  suffire  à 
l'exécution  sûre  et  certaine  de  la  Poterie  à  laquelle  elles  se  rap- 
portent. Leur  utilité  se  borne,  comme  je  l'ai  dit  souvent,  à 
mettre  le  fabricant  instruit  et  expérimenté  sur  la  voie  des  recber- 
cbes  et  des  essais  qu'il  doit  faire  pour  arriver  au  but  qu'il  veut 
atteindre. 

Néanmoins ,  il  paraît  résulter  des  différents  principes  de  compo- 
sition que  je  viens  d'exposer ,  qu'on  peut  établir  dans  la  faïence 
fine  trois  sortes  ou  variétés  principales,  que  je  désignerai  comme 
il  suit  : 

Lafaîencefine  marnée,  qui  renferme  de  la  chaux  dans 
la  composition  de  sa  pâte ,  c'est  la  terre  de  pipe  propre- 
ment dite. 

La  faïence  fine  cailloutée  (cailloutage  ou  terre  an- 
glaise, earthen  %varè)^  qui  n'est  essentiellement  composée  que 
d'argile  plastique  et  de  silex  ou  de  quarz. 

La  faïence  fine,  dure  ou  felspathique  (iron^ 
stone) ,  qui  admet  dans  la  composition  de  sa  pâte  une  certaine 
quantité  de  kaolin,  et  dans  son  vernis  de  l'acide  borique.  C'est 
aussi  ce  qu'on  appelle  si  improprement  porcelaine  opaque.  Elle 
conduit  à  la  porcelaine  tendre  anglaise. 

Je  vais  essayer  de  donner,  autant  qu'il  sera  possible,  les  prin- 
cipales compositions  de  ces  trois  sortes  de  faïences  fines. 

Composition  de  la  pâte.  —  Je  viens  de  dire  qu'elle  différait 
suivant  la  sorte  de  faïence  fine  qu'on  voulait  faire,  suivant  la  na- 
ture des  matériaux  et  suivant  les  temps. 

Cette  faïence  a  généralement  pour  base  de  l'argile  plastique 
U.  8 


tu 
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mêlée  de  silice  prise  dans  le.silex  pyromaque  ou  dans  le  quarz^ 
mais  de  nombreuses  additions  ont  rendu  sa  composition  moins 
simple  et  son  corps  de  pâte  d'une  meilleure  qualité. 

Je  donne  deux  exemples  décomposition  tirés  d'autorités  que  je 
puis  regarder  comme  valables;  j'aurais  pu  les  multiplier  davan- 
|lage,mais  il  eût  fallu  les  prendre  hors  des  sources  originales,  c'eût 
été  compliquer  la  question  sans  arriver  à  aucun  résultat  plus  sûr. 

D'après  les  compositions  choisies,  d'après  les  maxima  et  mi- 
nima  tirés  des  recettes  données  par  M.  Shaw ,  et  d'autres  com- 
munications ,  on  arrivera  plus  ou  moins  facilement  à  approcher 
d'abord  d'une  composition  acceptable,  pour  arriver  à  une  com- 
position parfaite. 

1'*  SORTB.  —  Fafenoe  fine  oaîlloutée. 


1.  Argile  plastique  de 
Montereau  lavée .    87 
Silex  broyé 13 


OPPENHEm 


100 


2.  Argile  plastique  de 
Montereau  et  de 

Provins G3 

Silex 27 


St-Amaks 


100 


3.  Argile  plastique  de  j 

Dreux 87    ^ 

Silex 15      BiSTESAinE 


100 


4.  Argile  plastiq.  d*An  • 

giclerre 83    i^ 

^  /Oppenheix 

Silex 17    l        et 

.Sx-AiiAjis. 
100 


%*  SORTB.  —  Fafenoe  fine  marnée. 


5.  Argile  plastique  ren- 
fermant silice,75; 

alum.,  25 85,/t 

Silex  ••••.••.13 
Chaux 1.6 


100 


ScuDMANK.  —  Les  argiles  plastiques  à  75  de  silice 
sont  bien  rares.  W  est  probable  qu'elle  n*a  pas  été 
lavée.  Je  ne  donne  pas  les  autres  prescriptions,  au 
nombre  de  lô ,  qui  paraissent  plus  théoriques  que 
pratiques  ;  mais  toutes  appartiennent  à  cette  an- 
cienne terre  de  pipe  de  l'Est  et  de  rAllcmagnc. 


(1)  Bulletin  de  la  Société  d'encouragement,  1829,  28*  année,  p.  18.  Ce  que 
M.  Saint-Amans  désigne  sous  le  nom  de  granité  dans  les  compositions  qu'il  a  pu- 
bliées ,  ou  de  cornish  stone ,  est  une  pegmatite  altérée ,  c'est-à-dire  une  roche  de 
cristallisation  composée  de  felspath  trës-altéré  et  mêlé  de  quarz,  passant  à  l'état 
de  kaolin  caillouteux.  Elle  se  trouve  en  Cornouailles  avec  le  kaolin  de  ce  pays.  Le 
premier  est  connu  par  les  ouvriers  sous  le  nom  de  moorstone.  Watson  (Ckim, 
essay,p,21li)  dit  que  cette  pierre,  qu'il  nomme  aussi  granité ,  ressemble  au 
pétunzé  de  la  Chine,  qu'on  le  trouve  à  Landsend ,  en  Cornouailles,  avec  le  soap- 
rock ,  qu'il  considère  comme  du  kaolin.  On  le  désigne  aussi  sous  le  nom  de  ror- 
nUh  c/ay ,  analogue  k  notre  kaolin  argileux,  comme  Je  m'en  suis  assuré  chez 
M.  Davcnport ,  en  1830. 


FAÏENCE  FINE.    COltPOSITION   DE   LA   PATE. 


115 


3«  SORTE.  —  Falenoe  fine  f  eltpathîque. 


Pour  l'impreMÎon» 

6.  Argile  plasL  bleuA- 

tre 60 

Id.  noirâtre 13,6 

Kaolin  deComouail- 

les 26,6 

Silex  pyromaque .  .  10,6 
Felspath  altéré ...    3,^ 


AlKIlf 

(commu- 
nication.) 


100 

7.  Argile  plastique  de 

troisième  qualité.  43 

Kaolin 16 

Silex 15 

Kaolin  caillouteux,  ou 

gratien  (*) 15 

Argile  (eracking). .  5 
Toumassure    (  ska- 

vings) 8 


Sbaw 
(composi- 
tion n"  1). 


100 


8.  Fttlenoe  fine  dite  créant 
coiour. 
Argile  plastique.  .  .    83 

Silex 10 

Pegmatite  altérée.  .      i 

100 


Shaw 
(composi- 
tion nM.) 


(*)  M.  Sbaw  emploie  des  noms  pro- 
Tiociaux  que  les  fabricants  même  ne 
comprennent  pas  tous.  J'ai  été  obligé  d'a- 
voir recours  4  lui-même  pour  savoir  ce 
que  c'est  que  ^roiMn ,  eracking  clay , 
etc.,  et  j'ai  tâché  de  rendre  ces  noms  lo- 
caux par  des  équivalents  français.  Il  pa- 
rait que  le  grauên  est  un  kaolin  caillou- 
teux ou  pegmatite  altérée  de  Cornouailles. 

(')  N«  12.  Cette  pâle,  par  la  dureté  et 
la  ténuité  de  ses  parties,  n'est  pas  sus- 
ceptibls  d'être  pénétrée  et  colorée  par  le 
cobalt  ou  les  autres  couleurs  de  Tim- 
pression.  Les  traits  des  gravures  restent 
alors  très-nets. 

(*)  Bulletin  de  la  Société  d'encourage- 
ment, tom.  xxnn,  1829,  p.  19. 


AlKIR 

(commu- 
nicationO 


Pour   les    împretflîonfl   sur  bitciiit 

(priniing  hody), 

9.  Argile  plastique  de 

3"  qualité 66 

Kaolin 16 

Silex 16 

Felspath  altéré ...  i 

100 

10.  Faïence  dite  queens 
wnre  et  créant  coiour. 
Argile  plastique  de 

3*  qualité. ....  56 

Kaolin 16 

Argile     (  eracking 

clay) 6 

Silex 16 

Tournassure ....  8 


Shaw 
(composi- 
tion n»  1.) 


100 


11.  Argile  plastique  de 
Montereau  et  Pro- 
vins    56 

Kaolin 27 

Silex 16 

Felspath  altéré.  .  .  3 


100 

12.  Argile  plastique  du 
Devonshlre  et  du 

Dorsctshire.  ...  62 

Kaolin 16 

Silex 19 

Felspath  altéré.  .  .  3 


St-Amahs 
(commu- 
nication) 


100 


13.  Pour  la  faïence  dite 

cream  coiour. 

Argile  plastique. .  .     82 

Silex 16 

Felspath  altéré.  .  .      2 

100 


St-Amars 


11  parait  quMl  y  a  en  outre  toujours  un  peu  de  chaux  dans  ces 
coropositions ,  c'est-à-dire  i  à  2  centièmes ,  et  quoique  les  ma^ 


lin  POTERIES   A    PATE   DUKE. 

tériuux  dénommés  ci-dessus  n'en  indiquent  pas,  elle  peut  y  être 
introduite,  soit  par  les  argiles  qui  en  renferment  un  peu,  ou  par 
la  croûte  calcaire  du  silex  de  la  craie  (*). 

Ces  recettes  sont  si  particulières  à  certaines  localités,  que  je 
ne  puis  donner  celles  qui  viennent  d*être  présentées  que  comme 
les  résultats  généraux  qu'on  peut  essayer  de  tirer  de  ces  prescrip- 
tions; néanmoins  j'ai  vu  opérer  M.  de  Saint-Amans,  avec  la 
composition  n**  1 1  :  elle  a  produit  un  corps  de  pâte  dense,  sonore, 
blanc,  qui  m'a  paru  doué  de  toutes  les  qualités  d'une  bonne  Po- 
terie. 

Enfin ,  il  ne  faut  pas  confondre  ce  corps  de  pâte  avec  celui 
des  Grès-cérames  que  les  Anglais  nomment  Biy-bodies  et  qui 
appartient  au  sixième  ordre ,  seconde  classe. 

Les  argiles  et  kaolins  sont  lavés  avec  soin  ;  le  silex  pyromaque 
est  calciné  dans  des  fours  en  cône  renversé  5  de  noir  qu'il  était 
il  devient  blanc  et  très-friable  5  on  a  remarqué  que  les  silex  noirs 
étaient  préférables  aux  silex  blonds,  car  ceux-ci  ne  deviennent 
pas  parfaitement  blancs  par  la  calciuation ,  ce  qui  indique  la  pré- 
sence d'un  peu  d'oxyde  de  fer,  et  dans  les  noirs  peut-être  un  peu 
de  matière  organique  qui  remplace  le  fer  ou  l'empêche  de  passer 
à  l'état  de  peroxyde. 

Le  silex  est  broyé  et  réduit  en  poudre  extrêmement  fine.  Pen- 
dant longtemps  ce  broyage  s'est  opéré  à  sec  et  sous  des  meules 
disposées  comme  celles  des  moulins  à  farine  ;  mais  il  a  été  bien 
reconnu  que  la  poussière  qui  s'élève  de  ces  masses  de  broyage 
était  très-nuisible  à  la  santé  des  ouvriers.  La  plupart  des  fabriques 
y  ont  renoncé,  elles  broient  leur  silex  et  leurs  autres  matières 
dures ,  quarz  ou  frittes ,  à  l'eau ,  dans  les  moulins  à  blocs  ;  c'est 
ainsi  que  je  l'ai  vu  dans  les  fabriques  de  M.  Davenport  à  Long- 
port ,  près  Burslem ,  de  M.  J.  Wedgwood  à  Étruria ,  où  les  blocs 
sont  poussés  et  non  traînés  par  les  bras  des  moulins ,  sans  qu'on 
soit  incommodé  par  les  soubresauts  ou  broutage  des  blocS. 

On  croit  que  le  silex  broyé  sec  cuit  plus  blanc  que  quand  il  a 
été  broyé  à  l'eau.  (mrTEnnopF.) 

Les  matériaux  de  la  pâte  ayant  été  ainsi  préparés ,  par  le  la- 

(')  Cotte  présompUon  est  de  M.  Bastenaire  ;  elle  me  paraît  fondée ,  mais  11  faut 
coQTenir  que  cette  source  doit  être  susceptible  de  bien  grandes  variations. 
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vage  soigné  des  argiles  dans  les  gâchoires  et  bassins  dont  j'ai 
donne  la  figure,  PI.  vi,  fig.  4)  A,  B,  et  par  la  trituration  très- 
fine  des  miitières  dures  dans  des  moulins,  PI.  vi,  fig,  3,  sont 
mêlés  ensemble  de  la  manière  la  plus  intime  ^  pour  opérer  ce 
mélange,  on  amène  chacun  de  ces  matériaux  à  l'état  de  bar- 
botine,  c'est-à-dire  de  bouillie  assez  épaisse  pour  que  l'argile  et 
les  matières  pierreuses ,  qui  diffèrent  en  pesanteur ,  ne  puissent 
pas  se  séparer  trop  facilement;  on  fait  passer  le  mélange  à  tra- 
vers des  tamis  afin  de  le  rendre  encore  plus  parfait,  et  la  pâte 
est  composée  (*). 

Mais  elle  est  trop  liquide  pour  être  employée  5  on  lui  donne  la 
consistance  nécessaire  dans  des  fosses  chauffées  (Slip  Kiln)  que 
j'ai  fait  connaître  (chap.  i,  art.  111,  §  3  G).  On  y  brasse  la  pâte 
avec  des  espèces  de  râteaux  pour  accélérer  l'évaporation  et  mêler 
plus  intimement  les  différentes  matières  composantes. 

Ces  fosses  ont  dans  quelques  fabriques  anglaises  jusqu'à  ao 
mètres  de  long  -,  le  sol  sur  lequel  repose  la  pâte  est  en  grands 
carreaux  de  terre  cuite. 

Les  autres  moyens  de  raffermissement  décrits  à  cet  article  III 
ne  peuvent  que  difficilement  être  appliqués  à  la  pâte  de  faïence 
fine  : 

1°  A  cause  de  sa  grande  plasticité  argileuse  et  de  la  force  avec 
laquelle  elle  retient  l'eau  \ 

•i**  A  cause  des  quantités  considérables  qu'on  emploie  par  jour 
de  cette  sorte  de  pâte,  quantité  qui  entraînerait  des  retards,  des 
dépenses  et  d'autres  inconvénients ,  s'il  fallait  raffermir  ces  pâtes 
très  en  grand  par  ces  moyens  un  peu  compliqués. 

La  pâte  est  alors  en  état  d'être  travaillée ,  mais  on  doit  lui 
faire  encore  éprouver  l'opération  du  pétrissage ,  et  l'amélioration 
qui  résulte  de  sa  conservation. 

Le  pétrissage  pour  des  masses  de  pâte  aussi  considérables,  se- 
rait une  opération  trop  dispendieuse,  si  on  la  faisait  faire  par 
des  hommes. 

On  apporte  en  Angleterre  une  grande  économie  dans  cette 
manipulation  en  la  faisant  exécuter  mécaniquement,  tantôt  par 

(>)  J*ai  décrit  avec  des  détails  suffisants  les  procédas  de  mélange  et  de  malaxage 
des  pâtes,  au  chap.  II ,  art.  II ,  S  2 1  p.  104 ,  et  art.  IV,  p.  112. 
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dos  ospf»ces  de  pistons  en  forme  de  pilon ,  qui  montent  et  des- 
cendent dans  di^  cylindres  de  fonte,  à  l'aide  de  la  force  des  ma- 
chines à  vapt^ur  ;  ils  font  éprouver  à  la  pûte  un  battage  et  une 
compression  violente ,  et  la  font  sortir  par  deux  ouvertures  înfé- 
rieuivs  des  cylindres,  à  Têtat  d'une  pûte  dense,  homogène  et 
priviV  d\\ui  interposée  ;  tantôt  en  la  coupant  et  la  malaxant  dans 
dos  cylindres  armés  de  couteaux  obliques  semblables  à  celui  que 
j  ai  dtvril  à  Tari.  \\\  ot  lîguré  PI.  yu.fig.  a.  On  peut  employer 
iinnuHliatoniont  ivHo  |>àlo ,  mais  il  vaut  mieux  la  laisser  s' amélio- 
rer onix^rt*  {vir  un  séjour  de  quelques  mois  dans  des  caves  humides. 

raçonnafe.  —  l.o  fact^nnago  dt^s  pi\tes  céramiques  a  été  dé- 
cril  ilunomanièrt^g^Mioraloauohapitiv  lll.  Je  ne  dois  donc  indiquer 
ici  que  co  qui  est  i^irticulier  à  la  faïence  fme. 

I  a  |K\le  étant ,  on  général ,  Hne,  plastique  ou  longue,  se 
tra\aillo  aisenn^nt.  I.Vbauchage,  (jui  a  ti*ès-souvent  lieu  à  la 
li\mvM>,  îio  fait  sur  le  tour  anglais  à  ébaucher  (PL  viii ,  fig,  i  ). 
Il  h\»|mNiv  avec  une  célérité  remarquable  lorsque  les  balles  de 
|kU«^  s^\\\  «^to  pi-opaives  et  les  moules  réunis.  On  assure  qu'un  bon 
«mxiior  olmuchour ,  avec  s^^s  deux  apprentis,  qui  lui  apportent  les 
ImIIc^i  ot  qui  oniportent  les  assiettes  ébauchées,  peut  ébaucher 
uuoaHMotto  oiilinaiiH>  en  8  secondes;  par  conséquent,  il  peut  en 
fournir,  dans  en  premier  état  de  façonnage,  environ  36oo  dans 
une  journée  do  lo  heures,  en  supposant  même  qu'il  mette 
lo  stTondes  par  chaque  assiette. 

Je  puis  fournir  une  autre  base  d'évaluation  qui  a  plus  d'authen- 
ticité, ('/est  dans  la  manufacture  de  M.  Davenport,  à  Longport, 
ot  iUy  lui-même  que  je  la  tiens.  Il  a  relevé  les  nombres  suivants  de- 
vant moi  de  dessus  st»s  registres. 

Un  bon  ouvrier  confectionne  dans  une  journée  de  lo  heures, 
avec  deux  aides  ou  gamins ,  depuis  la  croûte  jusqu'à  la  terminai- 
son complète^  do  (>o  à  70  douzaines  d'assiettes  ordinaires.  Or, 
en  prenant  lo  terme  le  plus  bas,  (io,  c'est  720  assiettes  par  jour. 
On  lui  paye  J  fr.  lo  cent.  (3  shil.  3  p.)  les  ao  douzaines  de  pre- 
niiiNro  «pialité,  ot  3  fr.  .\S  Cv»nt.  (a  shil.  9  p.)  celles  de  seconde 
qualité.  11  peut  donc  gagner  au  moins  la  francs  par  jour,  sur 
lesquels  il  a  ii  payer  ses  deux  aides. 
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En  voyant  travailler  ces  ouvriers ,  on  est  frappé  de  la  rapidité 
de  leurs  mouvements  et  de  leur  régularité ,  régularité  qui  évite 
les  incertitudes  dans  les  actions,  et  la  perte  de  temps  qui  en  ré- 
sulte. J'ai  vu ,  à  Creil ,  l'application  de  ces  deux  qualités  dans  le 
façonnage  complet  de  soucoupes  à  thé.  Pour  Tébauchage,  l'ap- 
prenti ou  gamin  est  le  même  qui  tourne  la  roue,  fait  les  balles 
pour  l'ébauche ,  les  fait  toutes  d'égal  poids ,  enlève  de  dessus  la 
tête  du  tour  les  soucoupes  ébauchées,  les  met  sur  la  planche,  et 
les  porte  sur  le  rayon. 

Pour  le  tournassage,  le  gamin,  tout  en  sautant  sur  la  pédale  {p) 
du  tour  à  tournasser ,  PI.  viii  ^fig,  2 ,  pour  faire  marcher  ce  tour, 
change  le  sens  du  mouvement  en  changeant  la  corde  de  posi- 
tion ,  ôte  les  bavures  de  la  soucoupe ,  la  marque ,  la  met  en  pile , 
et  passe  à  son  maitre  une  nouvelle  soucoupe  à  tournasser  avec  une 
.  prestesse  et  une  régularité  admirables. 

Cette  opération  de  l'ébauchage  et  du  tournassage  sur  les  deux 
tours  indiqués  plus  haut,  et  décrits  vol.  V%  ch.  m,  p.  1 19,  ne 
s'applique  plus ,  depuis  une  dizaine  d'années ,  qu'aux  pièces 
creuses  telles  quêtasses,  jattes,  vases,  etc. 

Mais  toutes  les  pièces  plates  telles  que  plats ,  plateaux ,  sou- 
coupes, se  font  par  croûtes  moulées  sur  des  moules  de  plâtre, 
et  à  l'aide  de  la  tournette ,  même  pour  les  plats  ovales ,  le  moule 
faisant  l'office  du  noyau  dans  le  tour  ovale. 

Les  assiettes  ne  se  font  donc  plus  sur  le  tour  par  ébauchage  et 
tournassage  «  mais  par  croûte  et  moulage  sur  la  tournette. 

La  croûte  qui  est,  comme  on  l'a  expliqué  au  §  3 ,  p.  i36,  une 
sorte  de  galette  de  pâte ,  d'une  épaisseur  proportionnée  à  celle 
qu'on  veut  donner  à  la  pièce ,  se  fait ,  pour  les  assiettes ,  avec  une 
grande  rapidité,  sur  une  table  de  plâtre  dur  ou  de  marbre.  On 
y  place  le  ballon  de  pâte ,  qui  a  le  volume  nécessaire  pour  la 
croûte  qu'on  veut  avoir,  on  l 'étend  en  galette  avec  une  batte  ou 
tampon  en  plâtre  dur.  On  accumule  ainsi  en  pile  un  certain 
nombre  de  croûtes  que  l'aide  porte  auprès  du  mouleur  d'assiettes. 
Il  les  prend  successivement ,  les  place  sur  le  moule ,  les  étend  et 
les  y  applique  fortement  ayec  le  morceau  de  feutre  ou  l'éponge  , 
puis  il  donne  au  dessous  de  la  pièce ,  avec  un  calibre  ou  estèque 
en  faïence  vernissée,  la  forme  et  le  pied  qu'elle  doit  avoir. 
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M.  Boch-Buschman  ,  h  Meltlach ,  a  inventé  une  machine  à 
diviser  une  masse  de  pâte  bien  homogène  en  un  grand  nombre 
de  croûtes. 

On  forme  une  masse  cylindrique  de  pâte  bien  battue  et  bien 
homogène ,  ayant  le  diamètre  que  doivent  avoir  les  croûtes  pour 
assiettes  ou  plats  ronds ,  on  met  ces  cylindres  sur  un  plateau  ho- 
rizontal (b) ,  porté  par  un  axe  vertical  (a)  et  tournant  au  moyen 
d'une  manivelle  (d).  Le  plateau,  l'axe  et  la  manivelle  sont  fixés 
dans  le  centre  d'un  châssis  carré  en  bois  (A).  On  place  sur  ce 
plateau  deux  ou  trois  cylindres  de  pâte. 

Un  fil  de  laiton  horizontal  (f),  traversant  le  châssis,  et  tendu 
par  un  ressort  (^),  coupe ,  chaque  fois  qu'un  des  cylindres  de  pâte 
placé  sur  le  plateau  tournant  le  rencontre,  une  tranche  de  ce 
cylindre,  de  l'épaisseur  que  l'on  veut  donner  à  la  croûte,  et  aus- 
sitôt ,  au  moyen  de  la  tige  à  vis  (o  u) ,  qui  porte  ce  fil  de  laiton , 
il  descend  d'une  quantité  égale  à  l'épaisseur  de  la  croûte  qu'il 
doit  couper  sur  les  cylindres,  quand  ceux-ci  reviendront  le  ren- 
contrer de  nouveau.  J'ai  vu  faire  ainsi  1 3o  croûtes  d'assiettes  en  2 
minutes  par  un  seul  ouvrier. 

Je  donne,  PL  xxxiv,  Jig,  9  ,  la  figure  de  cette  machine,  in- 
ventée par  M.  Boch,  et  qu'il  m'a  permis  de  publier. 

Le  mouleur  d'assiettes  prépare  ses  croûtes  â  la  mécanique,  il 
porte  lui-même  la  terre,  n'a  aucun  aide,  et  fait  seul  3  à  4oo  as- 
siettes par  jour. 

Le  mouleur  de  tasses  moule,  sans  aide,  5oo  à  600  tasses  à 
café. 

C'est  une  question  de  savoir  s*il  n'y  a  pas  plus  d'économie 
dans  le  façonnage  ,  â  payer ,  comme  en  Angleterre  et  dans  plu- 
sieurs autres  fabriques,  doux  gamins  pour  aides  et  à  produire 
parce  nîoyen  un  bien  plus  grand  nombre  de  pièces. 

Toutes  les  pièces  ébauchées  doivent  t^tre  finies  par  le  tournas- 
sage  ,  qui  ne  présente  rien  d'assez  particulier  dans  son  exécution 
pour  être  décrit  spécialement.  J«»  rappellerai  seulement  qu'il  se 
fait  sur  le  tour  anglais  à  axe  horizontal  (PI.  wii^fig.  --ft)?  ot 
que  l'emmandrinage  de  la  pièce  exige  beaucoup  d'attention  pour 
qu'il  soit  solide,  cette  pièce  étant  dans  une  situation  horizon- 
tale. 
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Les  pièces  moulées  n'ont  besoin ,  pour  être  tout  à  fait  termi- 
nées ,  que  d'être  revues  par  l'ouvrier  qui  enlève  les  bavures  de 
l'éponge  ou  du  calibre ,  et  les  coutures  du  moule ,  si  ce  moule 
était  de  plusieurs  pièces. 

Le  garnissage  ne  présente  non  plus  aucune  particularité.  Assez 
ordinairement  les  anses  sont  faites  à  la  presse  à  filière,  qu'on 
appelle  aussi  presse  àcolombin,  et  les  ornements  en  relief  qui 
couvrent  ou  garnissent  assez  souvent  les  faïences  fines  anglaises , 
sont  faits  dans  des  moules  de  terre  cuite ,  et  appliqués  comme  on 
l'a  expliqué  au  chap.  m,  article  IV,  et  art.  V,  §  3.  Ces  moules 
sont  généralement  faits  d'argile  plastique,  environ  64  parties 
d'argile  crue  sur  36  de  la  même  argile  fortement  cuite  et  broyée 
très-finement,  le  tout  intimement  mêlé. 

M.  Boch-Buschman  préfère  les  moules  de  plâtre,  quoiqu'ils 
s'usent  plus  promptement,  aux  moules  de  terre  cuite,  parce 
qu'ils  ne  s'encrassent  pas  comme  ceux-ci ,  inconvénient  qui  rend 
très-difficile,  d'enlever  les  pièces.  Ils  donnent  généralement  plus 
de  bonnes  empreintes  quand  on  ne  veut  pas  porter  à  l'excès  le 
nombre  d'épreuves  que  ces  moules  en  plâtre  doivent  fournir, 
qui  est  d'environ  3o  à  4o,  suivant  la  forme  et  la  délicatesse  de 
l'ornement. 

Après  ces  opérations ,  on  laisse  sécher  les  pièces  avec  précau- 
tion ,  et  on  les  cuit  en  biscuit. 

Glaçure  de  la  faïence  fine.  —  La  composition  de  cette 
glaçure,  qui  est  un  vrai  vernis  (*),  dans  l'acception  que  j'ai 
donnée  à  ce  nom ,  est  encore  plus  difficile  à  faire  connaître  clai- 
rement que  celle  de  la  pâte. 

Car ,  outre  toutes  les  qualités  qu'elle  doit  posséder ,  indépen- 
dantes de  son  application  sur  certains  biscuits ,  il  faut  encore  lui 
donner  celle  de  bien  aller  sur  le  biscuit  de  la  faïence  fine  que  l'on 
fabrique ,  c'est-à-dire  de  bien  s'y  étendre  et  s'y  glacer ,  de  ne  point 
le  pénétrer,  ni  le  quitter,  de  ne  point  tressailler  et  d'avoir  enfin 


(')  On  rappelle  aussi  couverte,  même  émail;  mais  il  faut  réserver 
ces  noms,  comme  Je  Tal  souvent  dit,  pour  d'autres  sortes  d*cnduits  vitreux  tout  à 
fait  différents  de  celuf-ci. 
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une  dureté  suffisante  pour  résister  à  la  rayure  des  couteaux ,  et  à 
tous  les  autres  frottements  auxquels  elle  doit  être  exposée.  Une 
glaçure  trop  tendre  ou  qui  ne  s'accorde  pas  avec  le  biscuit,  tres- 
saille très-facilement  par  les  changements  de  température  aux- 
quels elle  est  exposée  ;  on  assure  môme  que  Tinfluence  de  Thu- 
midité  y  produit  une  semblable  altération. 

II  y  a  cependant  quelques  règles  générales  propres  à  détermi- 
ner la  préférence  que  Ton  doit  donner  à  une  composition  de  gla- 
çure sur  une  autre.  Ainsi  la  glaçure  ou  vernis  pour  la  faïence  fine 
qui  ne  doit  être  décorée  qu'en  impression  eten  couleurs  communes, 
ne  contient  ordinairement  que  du  plomb  sans  borax  ]  celle ,  au 
contraire ,  qui  est  destinée  à  être  enrichie  de  peintures  en  fleurs , 
en  ornements  purpurins  ou  en  vert  de  chrome ,  doit  renfermer  du 
borax. 

Je  vais  chercher  à  attribuer,  autant  qu'il  sera  possible,  la 
prescription  de  glaçure  que  je  donnerai  aux  compositions  de  pâte 
que  j'ai  indiquées. 


1.   FRITTE   (SAIKT-AIIAIIS). 

Feispath  altéré 61 

Sulfate  (le  baryte 23 

Carbonate  de  soude 13 

Nitre 2 

Borax 2 

100 

X.  FRITTE  (saint-amans) 

pour  faïence  dite  crenm  color. 

Felsp&th  altéré 15 

Siiex 33 

Blanc  de  plomb 48 

Verre  de  cristal 4 

100 
8.  FRITTE    (AiUN,  communie). 

Feispath  altéré 29 

Silex 16 

Minium 23 

Borax i6 

Carbonate  de  soude  cristallisé.  .  12 

Oxyde  d'étaln 4 

100 


4.  GLAÇURE  (aikin,  communie.) 

pour  felenoe  blanche. 

Feispath  altéré 40 

Minium 23 

Borax 23 

Carbonate  de  soude  cristallisé.  .  14 

Bleu  de  cobalt ,  1  millième.  

100 

5.  GLAÇURE  (aikin  ,  communie.) 
pour  fafenoe  dite  cream  color. 

Feispath  altéré 25 

Silex 13 

Oxyde  blanc  de  plomb 52 

Verre  dit  crista! 10 

lïôô 

6.  GLAÇURE  (aiki!«  ,  communie.) 

pour  faïence  imprimée. 

Feispath  altéré 16 

Silex 9 

Oxyde  blanc  de  plomb 40 

Verre  de  cristal 9 

Fritte  n*  13 26 

Bleu  de  cobalt ,  un  millième  au  plus. 

100 
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7.  GLAÇURE  (schumann).' 

Felspatb  calciné 7 

Sable 31 

Minium 30 

Litharge 27 

Borax 3 

Verre  cristal 2 

100 

8.  GLAÇURE  (saiiit-amaiis} 

pour  faïence  A  peindre. 

Silex 10 

Oxyde  blanc  de  plomb 35 

Minium : l^l^ 

Fritte 11 

100 

9.  GLAÇURE 

pour  falenoe  imprimée. 

Felspatb 31 

Oxyde  blanc  de  plomb 13 

Fritte 56 

100 

10.  GLAÇURE  TENDRE  (bastsraise) 

pour  la  falenoe  fine  dite  terre  de 
pîpe  françaûe. 

Sable  quarzeux 36 

Minium A5 

S.  carbonate  de  soude  à  80  degrés  17 

Nitre 2 

Bleu  de  cobalt,  un  milUèrae. 

100 


11.  GLAÇURE  PLUS  DURE  (BAsmiAnB) 
pour  la  faïence  anglaise  dite 

oailloutage. 

Sable  de  felspatb  altéré ^j 

Minium 26 

Borax ^l 

S.  carbonate  de  soude  à  75  degrés  il 
Bleu  de  cobalt ,  un  millième. 

100 

12.  GLAÇURE  (shaw,  p.  477,  n»  1} 

pour  la  falenoe  blano  de  orème. 

Silex 12 

Kaolin  caillouteux  (grauen)  (>) .  •  23 

Tessons  de  verre  cristal  {Cullet)  .  17 

Oxyde  blanc  de  plomb US 

100 

13.  GLAÇURE  (shaw,  p.  û77,  n»  12) 

pour  la  falenoe  fine  propre  A  être 
imprimée  en  bleu. 

Silex 10 

Kaolin  caillouteux 28 

Carbonate  de  chaux 4 

Oxyde  blanc  de  plomb 30 

Acide   borique 5 

Carbonate  de  soude le 

100 


On  peut  remplacer  les  6  d'acide  bori- 
que par  de  16  à  20  de  borax ,  et  le  blanc 
de  plomb  par  la  litliarge. 


On  a  substitué  dans  beaucoup  de  fabriques  le  minium  au  blanc 
de  plomb  et  à  la  litharge.  Les  éléments  de  la  glaçure,  sauf  le 
minium,  sont  frittes,  finement  pulvérisés  et  mêlés,  lorsqu'il  y 
a  lieu,  avec  la  fritte  qui  lui  est  destinée. 

En  général ,  le  vernis  n'est  point  fondu  préalablement  à  l'état 
de  verre  cristallin  (*). 

(<)  Voir  p.  115,  note  1,  l'explication  de  ce  mot. 

(*)  M.  Bastenaire  semble  dire  le  contraire  ;  ne  confond-il  pas  la  fritte ,  qui  est 
un  commencement  de  vitrification ,  avec  le  verre  épuré ,  transparent ,  que  Ton 
nomme  Cristal.  Je  trouve  cependant,  dans  plusieurs  notices,  que  cette  gla- 
çve  est  préalablement  fondue ,  un  en  verra  même  plus  bas  un  exemple. 
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Ko  nniiium  n'est  p;is  ajouté  à  lu  fritte  avant  sa  confection , 
mais  toujours  au  vernis  résultant  de  la  fritte  pulvérisée:  c'est 
ce  qui  lui  donne  sa  couleur  rose. 

L*oxyde  de  cobalt,  introduit ,  comme  on  le  voit ,  en  très-petite 
quantité  dans  le  vernis,  a  pour  objet  de  lui  donner  une  nuance 
bleuûtre  qui  détruit  la  nuance  jaunâtre  du  biscuit. 

Ce  vernis,  finement  broyé,  est  délayé  dans  une  grande  cuve 
avec  de  l'eau,  de  manière  à  y  prendre  la  consistance  d'une  bouil- 
lie claire.  I^s  pièces  en  biscuit,  plongées  dans  ce  liquide,  se 
couvrent  d'un  enduit  de  vernis  dont  l'épaisseur  est  réglée  par 
l'expérience. 

J.es  pn'"cautions  à  prendre  pour  que  le  vernis  ne  soit  ni  trop 
mince  ni  trop  ('^pais,  sont,  pour  la  faïence  fine,  les  mêmes  que 
pour  toutes  les  Poteries. 

Cuisson.  —  La  première  condition  pour  toute  cuisson  écono- 
mique ,  est  d'avoir  un  assortiment  complet  de  cazettes  de  bonne 
qualité  et  en  bon  état,  l^s  cazettes  doivent  être  faites  d'une  pâte 
assez  ferme,  comme  cela  se  pratique  plus  particulièrement  en 
Angleterre  qu'ailleurs,  afin  qu'elles  puissent  supporter  un  feu 
prolongé  et  plusieurs  cuissons,  sans  dessécher  le  vernis  des 
pièces,  quoiqu'on  les  enduise  elles-mêmes  de  ce  vernis  qui 
serait  promptement  absorbé  si  la  pâte  de  la  cazette  était  lâche  et 
poreuse. 

Après  chaque  fournée ,  on  doit  les  visiter  et  remettre  du  vernis 
partout  où  il  en  manque  par  suite  d'absorption ,  et  surtout  vers 
le  bord  supérieur  sur  lequel  on  met  le  lut  qui  absorbe  puissam- 
ment le  vernis  de  cette  partie. 

On  connaît  déjà  le  four  et  l'encastage  en  général;  le  même 
four  peut  servir,  mais  successivement,  à  cuire  le  biscuit  et  à 
cuire  le  vernis,  mais  les  fours  à  vernis  sont  ordinairement  plus 
petits  que  les  fours  à  biscuit.  Ainsi  les  dimensions  moyennes 
d'un  four  à  biscuit  sont  de  4o  décim.  de  diamètre  sur  47  de  hau- 
teur, et  celles  d'un  four  à  vernis  sont  de  35  décim.  de  diamètre 
sur  4^  décim.  de  hauteur. 

L'encastage  du  four  à  biscuit  ne  présente  rien  de  difficile  ni  de 
remarquable.  Un  four  de  la  dimension  qu'on  vient  de  supposer 
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renferme  environ  87  piles  de  cazeltes  qui  contiennent  chacune 
de  1 5  à  1 6  assiettes  ;  elles  en  contiennent  moins  que  les  cazettes 
à  vernis ,  parce  qu'elles  sont  beaucoup  plus  basses ,  n'ayant  guère 
que  i4  centimètres  de  hauteur. 

La  cuisson  d'une  fournée  de  biscuit  dure  environ  ^o  heures. 

L'encastage  des  pièces  en  vernis  offre,  au  contraire,  un  grand 
nombre  de  circonstances  auxquelles  il  faut  avoir  égard. 

Les  principales  sont  :  i**  d'enduire  de  vernis  l'intérieur  des 
cazettes  avec  assez  de  soin  pour  qu'elles  n'absorbent  pas  celui  des 
pièces  qui  y  sont  enfermées; 

a®  De  faire  en  sorte  de  mettre  dans  une  cazette  le  plus  de 
pièces  possible,  sans  cependant  qu'elles  se  touchent  autrement 
que  par  des  points  peu  nombreux  et  très-petits.  Il  n'est  pas  pos- 
sible de  décrire  les  détails  de  cet  encastage.  Il  sufiit  de  dire  que 
pour  empêcher  les  pièces  de  se  coller  sur  le  fond  des  cazettes, 
sans  cependant  recourir  aux  colifichets ,  on  sable  les  fonds  avec 
du  silex  grossièrement  concassé ,  qui  adhère  sur  le  fond  de  la 
cazette  au  moyen  du  vernis  dont  il  est  enduit;  ces  grains  de 
silex  portent  sur  leurs  pointes  très-aigués  ou  sur  leurs  arêtes  très- 
déliées,  toutes  les  pièces  qu'on  place  dans  la  cazette;  mais  pour 
gagner  de  la  place,  on  met  souvent  de  petites  pièces  dans  les 
grandes,  telles  qu'un  coquetier  ou  un  pot  à  crème  dans  un  pot  à 
l'eau,  et  afin  que  ces  pièces,  complètement  vernissées,  n'adhè- 
rent pas  ensemble,  on  les  sépare,  ou  par  des  colifichets,  ou  par 
ces  espèces  de  petits  chevaux  de  frise  en  biscuit  qu'on 
appelle  pattesdecoq.  Ces  supports  ne  sont  point  vernissés, 
mais  ils  sont  composés  d'une  pâte  assez  dense  pour  qu'on  n'ait 
point  à  craindre  qu'ils  dessèchent  dans  les  pièces  les  parties  qui 
les  avoisinent.  Les  fig.  3  ^  4 ,  5 ,  6 ,  7,  8  de  la  planche  xxxiv  in- 
diquent suffisamment  ce  mode  d'encastage. 

Les  grandes  cazettes  à  cuire  les  pièces  mises  en  vernis,  qui 
ont  jusqu'à  4^  cent,  de  diamètre,  et  ^2  de  hauteur,  sont  un  peu 
évasées  à  leur  partie  supérieure  pour  être  mieux  assises  les  unes 
sur  les  autres ,  et  rendre  ainsi  les  piles  plus  solides. 

I..es  piles  de  cazettes  sont  disposées  de  manière  à  permettre 
entre  elles  la  libre  circulation  de  la  flamme  qui  sort  des  alandiers. 
Elles  ne  sont  pas  toujours  exactement  verticale  ,  mais  elles  s'in- 
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clinent  un  peu  vers  l'axe  du  fuur,  arin  qu'il  ne  puisse  jamais  leur 
arriver  de  tomber  vers  les  parois  et  d'étouffer  ainsi  le  feu  si  la 
dilatation  ou  les  autres  mouvements  causés  par  la  chaleur  ten- 
daient k  les  faire  pencher. 

Elles  sont  toutes  lutées. 

On  pratique  dans  quelques  fours ,  vers  leur  tiers  inférieur , 
un  évasemenl  qui  permet  à  la  chaleur  de  circuler  plus  librement, 
et  aux  produits  de  la  combustion  de  sortir  plus  aisément. 

On  met  dans  le  four  des  faïences  fines  un  peu  différentes  entre 
elles  par  la  composition  de  leur  paie  ou  de  leur  vernis .  Leur  place 
est  déterminée  par  le  rapport  qu'il  y  a  entre  la  fusibilité  de  leur 
vernis  et  la  température  de  la  partie  du  four  où  on  les  place.  Ainsi 
on  met  dans  les  parties  les  plus  chaudes  celte  sorte  de  faïence 
participant  un  peu  de  la  porcelaine  tendre  que  les  Anglais  nom- 
ment porcelaine,  ou  faïence,  ou  pierre  de  fer 
(^ironttone). 

Les  cazettes  placées  entre  les  alandiers  renferment  les  grandes 
pièces  telles  que  pots  à  l'eau,  cuvettes,  etc.,  qui  sont  revêtues 
du  vernis ,  n°  9 ,  et  ornées  de  dessins  imprimés  en  bleu. 

La  partie  inférieure  ou  moyenne  du  four,  ayant  ordinairement 
moins  de  feu ,  on  y  met  la  faienc*  dite  couleur  de  crème  à  vernis 
n"  8 ,  comme  étant  plus  tendre  que  le  vernis  pour  l'impression. 

On  place  aussi  les  grès-cérames  de  couleur  dans  les  cazettes 
basses  du  second  rang,  et  dans  celles  du  milieu. 

Enfm,  tout  ii  fait  dans  le  bas  du  four,  où  le  vernis  ne  cuirait 
pas,  on  place  les  pièces  en  biscuit  imprimées,  remises  au  four 
dans  le  seul  but  d'en  détruire  la  partie  huileuse. 

Les  cazettes  où  sont  les  pièces  de  montres,  ou  pyros- 
c  o  p  e  s ,  dont  on  va  parler ,  sont  placées  près  de  la  porte ,  à  la 
hauteur  de  quatre  cazettes,  et  plus  du  côté  de  l'alandier  de  droite 
aue  vers  celui  de  gauche,  afin ,  dit-on,  de  mieux  faire  connaître 
la  plus  haute  température  du  four. 

Les  fours  ne  doivent  être  ni  trop  petits,  il  y  aurait  perte,  ni 
trop  grands ,  ÎI  y  aurait  trop  de  difiiculté  à  y  répartir  la  chaleur 
également.  On  a  indiqué  plus  haut,  comme  terme  moyen  deleui' 
dimension,  un  diamètre  de  35  décimètres  sur  une  hauteur 
d'environ  42  décimètres. 
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gulês,  ne  pourrait  pas  senir,  parce  qu'elle  rendrai  le  débraisage, 
quand  H  est  nécessaire,  trop  long  et  presque  impossible;  pen- 
dant cette  fatigante  opération  le  four  se  refroidirait,  et  le  vernis 
serait  gOté.  On  dispose  la  bouille  de  manière  que  les  plus  gros 
morceaux  forment,  dans  le  fond  de  l'alandier ,  une  muraille  vei^ 
ticale  à  claire-voie,  qui  sert  comme  de  grille  aux  plus  petits 
morceaux  qu'on  met  en  avant.  Les  alundiers  sont  ouverts  ainsi 
que  le  régulateur. 


condnite  dn  fen.  —  En  supposant ,  comme  c'est  l'usage  en 
Angleterre,  qu'on  mette  le  feu  à  6  h.  du  soir,  on  l'augmente  peu  à 
peu  jusqu'à  I  oh.  que  les  alandiers  sont  entièrement  pleins.  Jus<[ui> 
là  les  alandiers  et  le  régulateur  étaient  ouverts,  la  bouche  infé- 
rieure b'  seule  était  fermée  ;  à  cette  époque  du  feu ,  on  ferme,  mais 
non  pas  entièrement,  la  bouche  supérieure  b,  en  poussant  le  pla- 
teau !!,/('§■.  3.  De  minuit  à  G  h.  du  matin,  on  met  toutes  les  heures 
une  charge  de  houille.  De  6  à  7  h.  le  vernis  commence  à  fondre, 
et  on  tire  la  première  montre;  à  8  h.  et  demie  la  cuisson  est 
très-avancée.  Le  cuiseur  doit  être  sur  ses  gardes  pour  disconti- 
nuer le  feu  dès  que  la  boule  pyroscopique  qu'il  tire  lui  indique 
que  la  cuîsrion  est  finie ,  ce  qui  a  lieu  ordinairement  vers  9  h.  On 
ouvre  alors  les  alandiers.  La  température  baisse  très-prompte- 
nient.  Par  conséquent ,  la  cuisson  à  la  houille  du  vernis  de  faïence 
fine,  dure  en  Angleterre,  environ  i5  heures,  depuis  le  moment 
où  l'on  commence  le  feu  jusqu'à  celui  où  on  le  cesse. 

On  conduit  le  feu  en  ouvrant  plus  ou  moins  le  plateau  Z  du 
dessus  de  l'alandier.  Ainsi  quand  la  Hamme  sort  par  les  rameaux 
[cxj,  on  ouvre  un  peu  ce  plateau.  On  le  referme  dès  que  la  flamme 
ne  parait  plus. 

Lorsque  le  vernis  entre  eu  fusion,  il  faut  faire  en  sorte  que  la 
température  ne  baisse  pas ,  mais  qu'elle  reste  à  peu  près  la  même 
jusqu'à  la  parfaite  cuisson. 

Si  la  température  de  la  partie  supérieure  du  four  parait  trop 
élevée  en  comparaison  de  celle  de  la  partie  inférieure ,  le  cuiseur 
ouvre  l'alandier  pour  faire  destendre  le  feu  vers  le  bas.  Il  le  rtî- 
ferme  lorsqu'il  juge  que  l'équilibre  est  rétabli. 

Il  but  toujours  faire  monter  la  temnérature  sagement,  c'est- 
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Je  donne  PI.  hw^Jig,  i  et  a ,  les  plan  et  coupe  des  fours  ac- 
tuels employés  en  France  et  en  Angleterre. 

La  figure  îa  est  le  four  dans  lequel  on  cuit  à  Creil  la  faïence  fine 
avec  succès,  et  qui  a  été  perfectionné  depuis  quelques  années. 
On  verra ,  si  on  veut  le  comparer  avec  les  anciens  fours  de  1 826 , 
figurés  dans  le  Bulletin  de  la  Société  d'encouragement  et  dans  le 
Dictionnaire  technologique,  tom.  XVII,  PI.  Lxi,y%.  i,  les  dif- 
férences qui  s'y  trouvent. 

La  figure  i  est  l'ancien  four  à  faïence  anglais  tout  récemment 
perfectionné  par  Tumclifif.  Le  changement  essentiel  consiste 
dans  la  disposition  des  alandiers ,  dans  l'isolement  des  cheminées 
du  mur,  et  dans  la  communication  établie  entre  toutes  ces  chemi- 
nées par  le  canal  circulaire  (i*).  On  en  trouvera  la  description  cir- 
constanciée à  l'explication  des  planches. 

Il  est  diflScile  de  dire  exactement  le  nombre  de  piles  de  cazettes 
que  ces  fours  renferment,  mais  on  peut  l'évaluer  à  66  piles, 
en  supposant  que  ce  soient  toutes  cazettes  à  assiettes  d'environ 
3  décim.  de  hauteur,  renfermant  18  assiettes  ordinaires. 

On  voit  que  s'il  était  possible  de  ne  mettre  que  des  assiettes 
dans  un  four  de  la  dimension  que  l'on  vient  d'établir,  il  en  con- 
tiendrait environ  149000^  mais  il  s'en  faut  que  l'on  puisse  faire 
également,  et  par  conséquent  utilement,  une  fournée  qui  serait 
composée  d'une  môme  sorte  de  pièces.  Les  cazettes  entre  les 
alandiers  renferment  dès  pièces  ordinaires  et  diverses,  ainsi  que 
celles  du  premier  rang  -,  mais  le  second  rang  de  cazettes  est  rem- 
pli d'assiettes  de  bas  en  haut  ;  puis  le  troisième  rang  et  les  autres 
renferment  des  pièces  dites  de  grand  et  de  petit  creux. 

Lorsque  l'enfournement  est  fini  suivant  les  règles  et  précau- 
tions qu'on  vient  d'indiquer,  on  mure  la  porte  avec  deux  rangées 
de  briques,  ayant  soin  d'y  introduire  très-peu  de  terré  à  four  pour 
éloigner  les  causes  de  refroidissement  et  d'humidité ,  puis  on  met 
le  feu. 

Comme  c'est  la  fabrication  anglaise  que  je  décris ,  il  ne  peut 
être  question  ici  que  de  la  cuisson  à  la  houille.  On  choisit  celle 
delà  qualité  la  plus  convenable.  Il  faut  qu'elle  donne  une  flamme 
■longue  et  qu'elle  ne  s'agglutine  pas  trop  fortement.  Celle  qui 
laisserait  dans  l'alandier  des  masses  composées  de  morceaux  coa- 
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gulés,  ne  pourruit  pa&  servir,  parce  qu'elle  rendrai  le  débraisage, 
quand  il  est  nécessaire ,  trop  long  et  presque  impossible  ;  pen- 
dant celte  fatigante  opération  le  four  se  refroidirait,  et  le  vernis 
serait  gllté.  On  dis{Kise  la  bouille  de  manière  que  les  plus  gros 
morceaux  forment,  dans  le  fond  de  l'alandier,  une  muraille  ver- 
ticale à  claire-voie ,  qui  sttrt  comme  de  grille  aux  plus  petits 
morceaux  qu'on  met  en  avant.  Les  alandiers  sont  ouverts  ainsi 
que  le  régulateur. 


Condtilte  du  fen.  —  En  supposant,  comme  c'est  l'usage  en 
Angleterre,  qu'on  mette  le  feu  à  6  h.  du  soir,  on  l'augmente  peu  a 
peu  jusqu'à  i  oh.  que  les  alandiers  sont  entièrement  pleins.  Jusque- 
là  les  alandiers  et  le  régulateur  étaient  ouverts ,  la  bouche  infé- 
rieure b'  seule  était  fermée  ;  a  celte  époque  du  feu ,  on  ferme,  mais 
non  pas  entièrement,  la  bouche  supérieure  b,  en  poussant  le  pla- 
teau Z,/%.  2.  iJe  minuit  à  G  h.  du  matin,  on  met  toutes  les  heures 
une  charge  de  houille.  De  6  à  y  h.  le  vernis  commence  à  fondre, 
et  on  tire  la  première  montre;  à  8  b.  et  demie  la  cuisson  est 
très-avancée.  Le  culseur  doit  ^Ire  sur  ses  gardes  pour  disconti- 
nuer le  feu  dès  que  la  boule  pyroscopique  qu'il  tire  lui  indique 
que  la  cuisson  est  unie,  ce  qui  a  lieu  ordinairement  vers  9  h.  On 
ouvre  alors  les  alandiers.  La  température  baisse  très-prompte- 
ment.  Par  conséquent ,  la  cuisson  à  la  houille  du  vernis  de  faïence 
fine,  dure  en  Angleterre,  environ  i5  heures,  depuis  le  moment 
où  l'on  commence  le  feu  jusqu'à  celui  oii  on  le  cesse. 

On  conduit  le  feu  en  ouvrant  plus  ou  moins  le  plateau  Z  du 
dessus  de  l'alandier.  Ainsi  quand  la  flamme  sort  par  les  rameaux 
fcjc),on  ouvre  un  peu  ce  plateau.  On  le  referme  dès  quela  flamme 
nepiiraît  plu.s. 

Lorsque  le  vernis  entre  eu  fusion,  il  faut  faire  en  sorte  que  la 
température  ne  baisse  pas ,  mais  qu'elle  reste  à  peu  près  la  même 
jusqu'à  la  parfaite  cuisson. 

Si  la  température  de  la  partie  supérieure  du  four  parait  trop 
élevée  en  comparaison  de  celle  de  la  partie  inférieure ,  le  cuiseur 
ouvre  l'alandier  pour  faire  descendre  le  feu  vers  le  bas.  Il  le  re- 
ferme lorsqu'il  juge  que  l'équilibre  est  rétabli. 

U  faut  toujours  faire  monter  la  température  sagement,  c'esl- 


FAÏENCE   FINE.    CUISSON.  129 

à-dire ,  sans  trop  de  rapidité  et  sans  inégalité.  Une  cuisson,  menée 
trop  rapidement ,  dessèche  le  vernis ,  et  cause  ainsi  des  ampoules 
ou  cloches  sur  les  pièces. 

Il  faut  surtout  éviter  l'entrée  de  l'air  froid  ou  moins  chaud 
que  celui  qui  traverse  la  flamme. 

Les  cheminées  d'un  four  à  vernis  doivent  être  très-élevées , 
pour  donner  un  bon  tirage  qui  s'oppose  au  séjour  de  la  fumée  au 
milieu  des  piles. 

Le  défournement  a  lieu  très-peu  d'heures  après  que  le  feu  du 
four  a  cessé  -,  mais ,  en  général ,  on  ouvre  le  four  graduellement. 

Quelque  bon  que  soit  un  four,  il  ne  Test  pas  également  dans 
toutes  ses  parties,  comme  on  l'a  remarqué  dans  les  meilleurs 
fours  d'Angleterre.  Ainsi  il  ne  faut  pas  que  les  montres  ou  pyro- 
scopes  du  bas  soient  aussi  foncées  que  celles  du  haut.  C'est  sur 
celles-ci  qu'on  se  guide  pour  cesser  le  feu  -,  il  résulterait  une  mau- 
vaise cuite  de  l'égalité  des  montres. 

Les  montTes  ou  pyroscopes  pour  juger  le  feu,  sont 
de  petites  sphères  ou  boules  creuses,  d'argile  ou  de  pâte  de 
faïence,  dans  laquelle  on  a  introduit  une  certaine  quantité 
d'oxyde  de  fer.  Elles  ont  de  !&  à  3  centimètres  de  diamètre ,  et  sont 
percées  de  part  en  part. 

Pour  cuire  le  biscuit,  on  prend  les  sphères  crues,  et  on  juge 
la  température  par  la  retraite  qu'elles  éprouvent ,  et  qui  est  près 
d'un  dixième ,  et  par  la  couleur  rouge  pâle ,  rougeâtre  et  brun 
rouge  qu'elles  prennent. 

Pour  cuire  le  vernis,  on  prend  les  sphères  cuites  et  rou- 
geâtres,  et  on  les  met  en  vernis  plombifère,  très-fusible.  Le 
vernis  paraît  d'abord  rouge  clair,  ensuite  rougeâtre,  puis  brun 
rougeâtre ,  puis  brun  rouge  très-foncé ,  à  mesure  que  la  tempéra- 
ture augmente. 

Il  faut  tirer  les  montres  rapidement  de  leurs  cazettes  pour  évi- 
ter qu'elles  ne  s'enfument  et  qu'elles  n'acquièrent  ainsi  une 
fausse  couleur  qui  ne  serait  pas  celle  du  feu. 

On  compare  ordinairement  les  sphères  d'une  cuisson  prête  à 
finir  avec  celles  d'une  bonne  cuisson  précédente  5  mais  on  remar- 
que que  les  montres  d'un  four  neuf  sont ,  à  température  égale , 
d'une  teinte  moins  foncée  que  celles  d'un  vieux  four  qui  a  cuit 
II.  9 
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linturoiip,  <|ui  cuit  plus  Irnteincnt,  et  consomme  plus  de  com- 
huhtil)l<;.  On  doit  avoir  égard  à  ce  changement,  aussi  remarquable 
(|un  difficile  à  expliquer  ;  on  Tattribue  en  partie  à  ce  que ,  dans  un 
vieux  foui ',  les  canaux  de  circulation  s'engorgent,  leur  rapport 
de  ciqmcûté.  eliange  un  pt^u ,  les  briques  se  disjoignent,  des  tissures 
peu  visibles  s\'!tablissent,  etc. 

J*ai  eu  souvent  occasion  de  remarquer  ces  altérations  et  ce  qui 
en  résulte  vn  raison  de  leur  vieillesse ,  dans  les  fours  à  porcelaine 
de  Sèvres. 

I'!ii  «r^ni-ral,  le  rouge  légèrement  foncé  des  boules  py- 
nisecipiques  indique  le  feu  propre  à  la  cuisson  du  vernis  dur  de  la 
faieiiee  (lue,  dite  terre  de  pipe;  le  rouge  brun  foncé  est  la 
eouleurd*unebonne  cuisson  de  la  faïence  fine  dure  [ironstone)-^  le 
brun  preMpie  noir  est  r^HIe  de  la  température  de  la  cuisson  du 
ViMiiisde.  la  porcelaine  tendre  anglaise  ;  mais,  comme  on  vient  de 
le  dire,  <;es  couleurs  se  rembrunissent  toujours  un  peu  à  mesure 
(|U*un  four  vieillit  :  la  couleur  des  anci(;ns  pyroscopes  ne  peut 
done  pas  servir  pour  juger  le  degré  de  chaleur.  11  faut  s'arrêter 
avant  le  ton  rendiruni  du  pyroscope  pour  cuire  dans  un  four 
neuf. 

On  sait  <jue  Wedgwood  a  employé  pour  juger  le  feu  un  pyro- 
metre  de,  son  invention,  qui  porte  son  nom,  et  dont  j'ai  déjà 
parlé,  §  'JL  <le  l'art.  IV  du  cbî^f).  v,  p.  aSo. 

On  évalue  la  cuisson  du  biscuit  de  faïence  fine  anglaise,  de 90 
a  ion  <legrés  de  ce  pyromètre,  et  celle  du  vernis,  entre  2;  et 
Mi  degriîsdu  même  instrument. 

Si  l(^  biscuit  de  faïence  fine  n'est  pas  assez  cuit,  non-seulement 
il  peut  gaucîbir  au  feu  de.  vernis,  mais  le  vernis  y  est  toujours 
jaune ,  Iressailhi ,  et  Ui  biscuit  s'empuantit  promptement  par  Tin- 
Iroduclion  de  matières  grasses  au  travers  dtî  ses  fissures. 

Fabrication  française  et  autres, 

Plusieurs  fabri(|ues  de  faïences  fines,  établies  dans  un  rayon 
d'environ  uT)  lit»ues  de  Paris,  à  Choisy,  àCreil,  à  Chantilly,  à 
Montereau,  etc.,  employant  à  peu  près  les  mêmes  argiles,  les 
niêmes  fours,  les  mêmes  procédés,  nous  serviront  d'exemples 
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pour  comparer  la  fabrication  française  avec  celle  des  autres  pays. 

L'argile  que  ces  fabriques  emploient,  vient,  en  général,  des 
environs  de  Montereau  :  c'est  une  argile  plastique  grisâtre,  dont 
on  a  fait  connaître  la  composition  (tableau  V,  B,  n**  129}.  On  voit 
qu'elle  est  bien  moins  riche  en  alumine  que  celle  du  Devonshire. 

La  pâte  est  composée  à  peu  près  dans  les  proportions  suivantes  : 

Argile  plastique  de  Montereau 88  ou  87. 

Silex  pyromaque 12  ou  13. 

Le  biscuit  est,  en  général,  moins  dense  et  moins  sonore;  il 
cuit  à  une  température  de  80  degrés  au  plus  du  pyromètre  de 
Wedgwood ,  par  conséquent  assez  inférieuce  à  celle  du  biscuit  en 
Angleterre-,  mais  lorsqu'on  veut  atteindre  une  telle  température 
avec  cette  composition,  le  biscuit  prend  une  teinte  rougeâtre. 

La  composition  du  vernis  doit  être  appropriée  à  un  biscuit  qui 
est  moins  dense  et  moins  cuit.  On  a  donné  tant  de  recettes  de 
cette  glaçure ,  qu'il  est  difficile  de  savoir  quelle  est  la  vraie  et  la 
bonne. 


N"*  1.  Sable  quarzeux  blanc 28 

Minium 45 

Soude  à  70  degrés 17 

Verre  ordinaire 9 

Borax  du  commerce 1 

3  millièmes  d'azur  de  cobalt. 


100 

N^  2.  Sable  quarzeux  blanc 36 

Minium liô 

Soude  à  80  degrés 17 

Nitre 2 

2  à  3  millièmes  d*azur  de  cobalL     

100) 


N*^  3.  Sable  quarzeux  blanc 1^ 

Silex a 

Verre  plonibirèrc  dit  cristal. ...  l/i 

Minium  ou  massicot 5'i 

Potasse 3 

1  ou  2  millièmes  d*azur. 

100 

Ces  vernis  cuisent  à  une  température 
beaucoup  plus  basse  et  qu'on  évalue  ù 
15  ou  18  degrés  du  pyromèlre  de  Wedg- 
wood. 


Le  façonnage  est  à  peu  près  le  même  que  celui  que  j'ai  décrit. 

La  cuisson  s'opère  dans  des  fours  un  peu  différents  des  fours 
anglais.  On  appréciera  facilement  ces  différences  en  comparant  les 
figures  1  et  2  de  la  PI.  lvi. 

On  n'est  pas  dans  l'usage  de  juger  le  feu  par  les  boules  ou 
sphères  pyroscopiques.  Les  montres  sont  des  tasses  faites  de  la 
môme  pâte  que  la  faïence  qui  est  à  cuire,  et  que  l'on  retire  par 
Tanse ,  avec  une  tringle  de  fer ,  vers  la  fin  du  feu. 
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Jusqu'à  présent  le  biscuit  de  la  faïence  et  le  vernis  qui  le  re- 
couvre ,  ont  présenté  beaucoup  moins  de  densité  et  de  dureté  que 
les  mêmes  parties  dans  les  faïences  de  fabrication  anglaise. 

Comme  les  principaux  défauts  de  cette  faïence  fine  résident 
dans  son  vernis  qui  est  tendre ,  altérable  et  susceptible  de  tres- 
sailler ,  on  a  cherché  à  les  éviter  en  couvrant  un  biscuit  analogue, 
par  sa  composition,  à  celui  de  cette  faïence,  avec  l'émail  stanni- 
fère  et  très-dur  de  la  faïence  commune,  et  on  a  donné  à  cette 
Poterie  le  nom  de  terre  de  pipe  émaillée. 

C'est  principalement  à  Sarreguemines,  dans  le  déparlement  de 
la  Moselle ,  à  Saint-Clément  et  à  Lunéville ,  dans  le  département 
do  la  Meurthe,  qu'on  a  fabriqué  cette  sorte  de  Poterie  qui  fait, 
comme  on  voit ,  le  passage  de  la  faïence  commune  à  la  faïence 
fine. 

Ses  pièces  peuvent  prendre  les  formes  élégantes  et  avoir  le  peu 
d'épaisseur  de  cette  dernière .  avec  l'émail  d'un  beau  blanc  bien 
glacé  et  dur  de  la  faïence  commune-,  mais  cet  émail  épais  et 
opaque  arrondit  toujours  et  alourdit  même  la  forme-,  et  d'ailleurs 
cette  Poterie  est  d'un  prix  qui  est  trop  voisin  de  celui  de  la  por- 
celaine pour  qu'on  lui  donne  la  préférence  sur  celle-ci. 

Ainsi  les  assiettes  de  22  à  24  centimètres  de  diamètre  se  ven- 
daient la  douzaine,  rendues  à  Paris  en  i83o, 

De  Sarreguemines.   . .  .     5 

De  St-Clénient r> 

De  Relier  de  Lunéville 3    23 

Parmi  les  fabriques  de  faïence  fine  qu'on  connaît  dans  le  voi- 
sinage de  Paris,  dans  un  rayon  d'environ  60  kilomètres,  quel- 
ques-unes de  ces  fabriques  sont  assez  importantes  par  leurs  pro- 
cédés et  par  leurs  produits,  dont  la  perfection  et  les  qualités  peu- 
vent, sous  certains  rapports,  égalerceux  desfiibriques  étrangères, 
pour  être  remarquées  et  décrites  particulièrement. 

creil. — Une  des  plus  voisines  est  celle  de  Creil ,  département 

de  l'Oise.  Elle  fut  fondée  et  longtemps  dirigée  par  M.  de  Saint- 
Cricq. 

On  y  faisait,  en  i83-{  et  iBSq,  trois  sortes  de  Poteries. 

La  faïence  fine  ordinaire ,  ou  terre  de  pipe ,  qui  y  a  été  fabri- 
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quée  avec  une  grande  activité.  — La  faïence  fine  dure,  nommée 
porcelaine  opaque,  j'ai  dit  pourquoi.  —  Le  grès  cérame  fin. 

Les  argiles  plastiques  sont  celles  de  Montereau. 

Le  kaolin  vient  d'Angleterre. 

Le. raffermissement  des  pâtes  se  commence  dans  d'immenses 
bassins,  d'où  on  peut  facilement  décanter  l'eau  surnageante.  La 
barbotine ,  rendue  par  cette  opération  déjà  moins  liquide ,  est 
raffermie,  soit  par  Faction  du  feu,  soit  par  son  exposition  à  l'air 
dans  des  caisses  en  plâtre  en  très-grand  nombre ,  placées  sur  des 
espèces  de  chantier  dans  un  vaste  clos. 

La  fosse  à  raffermir  par  le  feu  a  3o  mètres  de  long  sur  2  de 
large  ^  elle  est  séparée  en  deux  parties.  La  pâte  mise  dans  celle 
qui  est  la  plus  éloignée  du  foyer,  et  par  conséquent  la  plus  voi- 
sine de  la  cheminée,  est  chaude  lorsqu'on  la  fait  écouler  dans 
la  deuxième  partie,  la  plus  voisine  du  foyer,  où  son  raffermisse- 
ment est  terminé. 

On  a  voulu  se  servir  des  sacs  et  de  la  presse  à  pâte,  mais  cette 
opération  n*a  pu  être  suivie  avantageusement  à  cause  des  frais 
d'usure  des  sacs,  du  temps  nécessaire  pour  les  vider  et  les  rem- 
plir, et  de  l'obstacle  qu'une  pâte  plus  argileuse ,  et  par  consé- 
quent plus  grasse  que  celle  de  la  porcelaine ,  oppose  à  la  sortie 
de  Teau-,  cependant  on  croit  qu'il  est  possible  de  surmonter  ces 
inconvénients. 

La  fabrication  des  faïences  fines  très-perfectionnées  a  amené 
d'autres  compositions  de  pâtes  et  de  glaçures  qui  ont  fait  presque 
abandonner  les  faïences  fines  proprement  dites  nommées  terre 
de  pipe  et  cailloutage;  la  manufacture  de  Creil  fait 
encore  de  cette  Poterie,  mais  en  moindre  quantité  qu'autrefois, 
et  en  concurrence  avec  la  faïence  fine  dure  et  la  porcelaine 
tendre.  Les  procédés  mécaniques  de  préparation  des  pâtes  et  de 
façonnage  étant  à  peu  près  les  mêmes ,  je  n'ai  aucun  détail  par- 
ticulier à  donner  sur  la  fabrication  de  cette  sorte  de  faïence  fine 
à  Creil.  D'ailleurs  je  l'ai  prise  en  grande  partie  pour  exemple  dans 
l'exposé  des  principes  généraux  de  fabrication  présentés  au 
commencement  de  cet  article.  (Voyez  Additions,  t.  II,  p.  69i..) 

Monterean.  —  La  fabrique  de  faïence  fine  de  Montereau  a  été 
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établie  depuis  à  peu  près  le  même  temps  que  celle  de  Creil,  par 
M.  Hall,  Anglais.  Elle  l'a  suivie  de  près  dans  ses  procédés,  ses 
opérations  et  ses  progrès,  et  enfin  elle  est  arrivée  à  être  réunie  à 
cette  dernière  sous  les  mêmes  propriétaires,  MM.  Louis  Lebœuf 
et  Gratien  Milliet. 

Elle  fait  de  la  faïence  fine  commune  et  de  la  faïence  fine  dure, 
qu'on  y  nomme  porcelaine  opaque.  Je  placerai  ici  quelques-unes 
des  manipulations  que  je  n'ai  pas  eu  occasion  de  décrire  ni  dans 
les  généralités,  ni  dans  les  fabriques  dont  j'ai  déjà  parlé. 

La  pâte  de  cette  Poterie  est  composée,  comme  je  l'ai  déjà  dit  : 
De  kaolin  de  Cornouailles,  dit  Cornish  claj; 
D'une  autre  qualité  de  kaolin  ; 
De  felspath  altéré,  dit  Cornish  stone ,  qui  est  une  pcgmatite 

en  partie  décomposée  : 
D'argile  plastique  tirée  du  lieu  dit  Merlangc,  au-dessus  de 

Courbeton,  près  Montereau  ; 
Et  de  silex  pyromaque. 
On  a  remplacé  une  partie  du  kaolin  anglais  par  du  kaolin  des 
Pyrénées  occidentales. 
Je  ne  connais  pas  les  proportions  employées. 
1^1  glaçu  re  est  composée,  comme  en  général  : 
De  sable  pur  de  Fontîiinebleau. 
D'oxyde  do  plomb-litharge. 
De  borax.  On  a  renoncé  à  l'acide  borique,  dont  le  degré  de 

pureté  est  si  variable. 
De  felspath  des  Pyrénées  en  petite  quantité. 
Et  d'une  très-petite  proportion  d'oxyde  de  cobalt. 
Ce  mélange  est  fondu  en  verre  dans  un  fourneau  de  réverbère 
de  1  mètres  environ  de  longueur  sur  un  mètre  3  déc.  de  largeur, 
dont  la  sole  a  une  double  pente ,  Tune  transversale ,  formant  une 
espèce  de  ruisseau  qui  dirige  la  masse  fondue  vei*s  l'ouverture  de 
la  coulée.  Le  laboratoire  est  très-bas,  le  foyer  est  antérieur, 
l'ouverture  de  charge  est  latérale  et  opposée  à  l'ouverture  de  cou- 
lée. Le  combustible  employé  est  la  houille. 

On  fait  quatre  coulées  dans  i^  heures ,  c'est-à-dire  6  heures 
après  la  charge. 

La  coulée  se  reçoit  dans  l'eau,  ce  qui  brise  le  vernis  fondu  en 
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une  multitude  de  fragments.  Ce  véritable  verre  est  bleuâtre  et  se 
broie  fmement  en  y  ajoutant  une  certanie  proportion  de  céruse , 
plutôt  pour  Tempêcher  de  plomber  sous  le  moulin  que  pour 
l'attendrir. 

Ce  qui  m'a  paru  assez  remarquable  dans  la  composition  de  la 
pâte,  c'est  qu'aucun  des  matériaux  employés  n'est  lavé,  ni  l'ar- 
gile qu'on  se  contente  de  trier ,  de  choisir  et  d'éplucher ,  ni  la  peg- 
matite  ou  kaolin  caillouteux,  roche  composée,  comme  on  sait, 
de  deux  éléments,  le  quarz  et  le  felspath  décomposé-,  mais  on  a 
reconnu  qu'en  grand  ils  étaient  toujours  dans  la  même  propor- 
tion ,  et  qu'on  pouvait  se  fier  à  cette  constance.  C'est  un  fait  inté- 
ressant pour  la  géologie ,  comme  un  exemple  de  plus  des  rap- 
ports conservés  par  la  nature,  même  dans  la  cristallisation  confuse, 
entre  deux  éléments  si  différents. 

Ces  matières,  broyées  et  délayées  dans  une  assez  grande 
quantité  d'eau ,  sont  mélangées  dans  une  grande  cuve  di- 
visée par  des  chevilles  saillantes  en  trois  parties.  La  plus  in- 
férieure et  la  plus  grande  est  pour  l'argile  5  la  seconde  pour 
le  fondant  felspathique ,  et  la  troisième  ou  supérieure  pour 
l'autre  fondant.  Aussitôt  qu'elles  ont  été  mises  dans  la  cuve ,  on 
les  brasse  fortement  pour  les  mélanger  intimement.  La  proportion 
d'eau  qui  délaye  chaque  matière  est  déterminée  par  le  poids  que 
doit  avoir  un  décilitre  de  barbotine  de  chacune  des  matières ,  d'a- 
près une  première  expérience  faite. 

Le  mélange  des  matières,  commencé  par  un  premier  brassage , 
est  complet  par  un  tamisage  à  travers  trois  bluttoirs  qui  se  succè- 
dent en  finesse  de  tissus.  Ce  qui  reste  sur  les  bluttoirs  est  repassé 
au  moulin.  Les  pâtes  faites  sont  rassemblées  dans  de  très-grands 
bassins  situés  en  plein  air.  L'eau  en  est  décantée  etcette bouillie, 
réduite  en  barbotine  par  un  commencement  d'évaporation ,  est 
versée  et  raffermie  suffisamment  dans  de  grandes  capsules  de 
plâtre  en  segments  de  sphère. 

Lorsque  le  temps  ne  permet  pas  aux  capsules  de  raffermir  as- 
sez de  pâte  pour  la  travailler,  on  emploie  une  sorte  de  presse  à 
engrenage ,  sous  laquelle  on  place  9 1  o  sacs  renfermant  chacun 
5  à  6  kilog.  de  barbotine,  ce  qui  fait  au  moins  4)5oo  kilog. 
par  pressée;  or,  comme  on  fait  2  à  3  pressées  par  jour,  cette 
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presse    peut    fournir   i3,ooo  kilog.    de  pâte   en  aj   heures. 

La  pâte  faite,  on  la  conserve  humide  dans  des  fosses  car- 
rées, couvertes. 

Le  façonnage  des  pièces  diffère  peu  de  celui  que  j'ai  décrit 
d'une  manière  générale.  Mais  il  m'a  paru  d'une  rapidité  remar- 
quable. En  voici  quelques  exemples.  Les  praticiens  dans  ce  genre 
de  Poterie  jugeront  mieux  que  moi  s'il  est  en  effet  supérieur  à 
la  vitesse  ordinaire. 

Les  tours  à  ébaucher  sont  k  axe  vertical  :  un  garçon  fait  tour- 
ner la  roue ,  un  gamin  sert  l'ébaucheur  et  prépare  les  balles.  Sui- 
vant son  habileté,  le  tourneur  peut  faire  2,000  bols  ou  jattes  do 
1 1  centimètres  de  diamètre  en  un  jour  de  12  heures. 

Un  des  ébaucheurs  les  plus  habiles,  M.  Fossin,  maintenant 
(1843)  sous-directeur  des  travaux,  faisait  4,000  de  ces  bols. 

Un  tourneur  de  cette  manufacture  fait  sur  une  tournctte  -i^^oo 
assiettes  par  jour,  tout  compris;  mais  il  est  aidé  par  deux  hom- 
mes et  sept  gamins,  qu'il  paye,  savoir  : 

Un  faiseur  de  croûtes,  qui  en  deux  tiers  de  jour  fait  2,400 
croûtes:  un  mouleur,  puis  sept  enfants,  savoir  :  deux  porteurs 
de  moules,  un  polisseur  en-dessus ,  un  démouleur,  trois  décou- 
peurs, en  tout  dix  personnes.  Les  deux  hommes  gagnent  de  3 
à  4  fï*.  par  jour,  les  enfants  de  1  fr.  ao  cent,  à  i  fr.  4^  cent.  J'ai 
réservé  ces  détails  pour  cet  article,  ayant  été  témoin  d'une  partie 
de  cette  fabrication. 

Il  V  a  trois  sortes  de  tours  comme  ailleurs  :  le  tour  vertical  à 
ébaucher  le  creux,  le  tour  horizontal  à  tournasser  avec  un  en- 
fant sauteur,  et  la  tournette  à  la  main,  qui,  au  moyen  d'une 
très-forte  tête  en  plAtre ,  acquiert  et  conserve  une  grande  quan- 
tité de  mouvement. 

Les  plats  ou  compotiers  carrés  sont  moulés  sur  cette  tournette, 
tantôt  en  dessus,  c'est  le  moulage  sur  bosse.  On  place  la 
croûte  sur  un  moule  en  saillie,  pour  faire  le  dedans  de  la  pièce; 
l'éponge  plie  la  croûte,  lui  fait  prendre  en  dedans  la  forme  en 
relief  du  moule  et  la  finit  en  dehors.  Dans  le  moule  en  creux, 
c'est  l'extérieur  de  la  pièce  qui  est  moulé,  le  dedans  est  fait  à  la 
corne.  Les  pièces  fermées  sont  finies  en  dedans  à  l'éponge. 

Les  assiettes  à  soupe  des  traiteurs  de  campagne,  qui  sont 
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d'unie  épaisseur  disgracieuse,  sont  faites  avec  un  calibre  qui  des- 
cend verticalement  dans  I  assiette. 

EDcaatac«  do  biKmlt  —  L'encastage  des  assiettes  en  biscuit 
se  fait  sur  le  billot  n°  65  ;  on  place 
successivement  sur  le  fond  de  la  ca- 
dette B,  porté  sur  le  billot  de  bois  i, 
les  i6n<.siettcs  qu'on  veut  mettre  dans 
ccUr  cazetle,  on  les  saupoudre  de 
sable  pour  éviter  le  ballottage,  puis 
élevant  la  caiette  sans  fond  B'  jusqu'à 
son  fond  placé  sur  le  billot,  on  y  len- 
fei-me  his  i6  assiettes  A  et  on  conti- 
nue ainsi;  on  voit  que  ce  procédé  a 
pour  objet  de  gagner  la  place  qu'il  eût 
fallu  laisser  entre  les  assiettes  et  l'étui 
pour  y  passer  les  mains. 

Temlnafe.  —  Celte  opération  se 
fait  avec  une  rapidité  qu'il  est  difficile  de  décrire. 

Le  vernis  fondu  pi-éalablenient  comme  je  l'ai  dit,mdlé  avec  un 
peu  d'oxyde  blanc  de  plomb  ou  céruse  non  fondu  avec  lui ,  broyé 
très-fin  et  suspendu  dans  l'eau ,  est 
placé  dans  une  cuve  conique  C,  n°  66, 
devant  le  vemisseur  V.  Sur  cette  cuve 
ou  tinne  est  placée  en  travers  et  pa- 
rallèlement au  vemisseur,  une  plan- 
chette garnie  de  barres  de  bois  (it) 
dont  l'arête  aiguë,  qui  est  supérieure, 
est  garnie  d'une  lame  de  fer;  un  ap- 
prenti A  se  tenant  près  de  la  cuve,  et 
du  côté  droit  par  rapport  au  vemis- 
seur, ayant  auprès  de  lui  une  planche 
portant  un  grand  nombre  d'assiettes 
à  mettre  en  vernis ,  les  prend  suc- 
cessivement sur  cette  planche  et  les 
jette  au  vemisseur,  l'intérieur  ëe 
l'assiette  étant  supérieur;  celui-ci  la 
reçoit  de  la  main  droite ,  la  retourne , 
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ia  plonge  et  Tagite  dans  le  vernis,  la  retire  aussitôt  de  la  main 
gauche  et  la  place,  ou  plutôt  la  jette,  sur  les  tringles  (tt)^ 
en  prismes  triangulaires,  de  manière  que  l'extérieur  de  l'as- 
siette (a)  soit  supérieur  et  qu'elle  ne  porte,  sur  les  deux  arêtes 
des  tringles,  que  par  les  bords;  la  quantité  de  vernis  enlevée  par 
ce  contact  est  insensible  :  l'apprenti  G  la  prend ,  la  place  sur  la 
planche  de  transport  pour  l'envoyer  à  l'encastage.  Cette  opération 
se  fait,  comme  je  l'ai  dit,  avec  une  incroyable  rapidité  et  telle  que 
l'apprenti  A  jette  continuellement  des  assiettes  sans  la  moindre 
suspension,  et  sans  que  le  jeteur  et  le  receveur  de  l'assiette 
manquent  jamais  leur  mouvement. 

Encastagre  des  pièces  vernissées.  — Cette  opération  s'exé- 
cute selon  les  principes  et  les  précautions  que  j'ai  fait  connaître 
plus  haut;  il  y  a  outre  les  perne  tt  es  ordinaires  des  colifi- 
chets très-variés ,  suivant  la  forme  et  la  place  des  pièces ,  mais 
point  de  pattes  de  coq. 

Enfoarnement  etcnisson.  —  Le  four  à  biscuit  de 
Montereau  a  dans  œuvre  de  hauteur  environ  6  mètres  avec  un 
diamètre  égal ,  il  y  a  8  alandicrs  pour  les  8  cheminées  des  parois 
et  un  neuvième,  plus  bas  et  comme  hors  de  rang,  qui  ne  commu- 
nique qu'avec  la  cheminée  du  centre. 

On  cuit  a  la  houille.  Lorsque  le  four  est  en  grand  feu  on 
ferme  la  bouche  antérieure  des  alandiers  et  on  ne  charge  plus 
que  par  la  bouche  supérieure. 

Le  feu  dure  7a  heures. 

Lefourdevernis  (qu'on  appelle  four  d'émail)  a  la  même 
forme  que  le  précédent,  mais  seulement  4  mètres  de  diamètre  sur 
7'", 3  de  hauteur,  il  a  8  alandiers  de  circonférence  mais  point 
d'alandier  de  centre. 

On  j  u  g  e  et  on  quitte  le  feu  sur  de  singulières  montres  ou  py- 
roscopes,  ce  sont  des  petits  cônes  à  base  ovale  de  20  millim.  de 
hauteur,  sur  au  plus  11  millim.  à  leur  gi^nd  diamètre;  ils  sont 
composés  d'argile,  de  manganèse  et  d'oxyde  de  fer;  crus  ils 
sont  noir  bleuûtre  ou  grisâtre,  mais  à  mesure  que  la  chaleur 
augmente  ,  leur  couleur  devient  plus  foncée  et  va  presque  jus- 
qu'au noir.  Les  extrêmes  de  ton  sont  bien  distincts,  mais  les 
transitions  sont  insensibles. 
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Je  me  suis  étendu  sur  les  opérations  de  cette  fabrique  plus  que 
sur  les  autres  à  cause  de  son  importance  et  de  quelques-unes  de 
ses  pratiques  qui  m'ont  semblé  différentes  et  plus  perfectionnées 
que  dans  celles  que  j'avais  vues  antérieurement. 

Arboras,  près  Givors.  —  11  s'est  établi,  il  y  a  une  ving- 
taine d'années ,  à  Arboras ,  non  loin  de  Lyon ,  par  les  soins  et  les 
talents  de  MM.  de  Caen  frères ,  une  fabrique  de  plusieurs  sortes 
de  Poteries^  mais  principalement  de  faïence  fine.  Elle  présentait, 
lorsque  je  la  visitai  en  i836 ,  des  procédés  qui  me  parurent  nou- 
veaux et  ingénieux. 

Le  silex  est  broyé  à  sec  sans  qu'il  résulte  aucun  mal  de 
sa  poussière  pour  les  ouvriers.  C'est  cependant  sur  la  ténuité 
et  la  ventilation  de  cette  poussière  qu'est  fondé  son  utile  em- 
ploi ]  car  il  faut  qu'elle  soit  amenée  à  un  état  de  finesse  tel  que 
la  ventilation  puisse  la  séparer  de  tout  ce  qui  n'est  pas  suffisam- 
ment broyé-,  mais  l'appareil  où  s'opère  cette  ventilation  est 
tellement  clos ,  qu'on  ne  voit  à  l'entour  aucune  trace  qui  indi- 
querait une  fuite. 

Le  quarz  n'est  point  bocardé,  mais  concassé  par  des  cylindres 
de  fonte  tournant  l'un  contre  l'autre.  J'ai  cité,  vol.  1,  p.  gS,  des 
prismes  hexagones,  qui,  placés  horizontalement  et  tournant  l'un 
contre  l'autre ,  broyaient  ainsi  du  ciment  de  cazette. 

J'ai  parlé  au  chap.  ii,  sect.  II,  art.  m,  §  4?  P*  i  lo,  de  leur 
appareil  à  raffermir  la  pâte  par  pression  atmosphérique. 

Le  four  à  biscuit  a  56  décim.  de  diamètre  sur  5  mètres  de 
hauteur  ;  il  a  dix  alandiers,  peut  renfermer  y  à  8,ooo  douzaines 
d'assiettes ,  et  cuisait  avec  un  coke  fait  exprès,  par  MM.  de  Caen, 
avec  de  la  houille  en  menus  morceaux.  On  emploie  maintenant 
(i843)  la  houille. 

I^  cuisson  dure  de  56  à  6o  heures ,  dont  deux  heures  de  grand 
feu. 

Le  four  à  vernis,  qui  a  38  décim.  de  hauteur  et  4  mètres  de 
diamètre,  n'a  qu'un  seul  foyer  latéral,  et  cuit  à  la  houille;  mais 
l'ouverture  du  foyer  est  disposée  de  manière  que  le  charbon . 
à  mesure  qu'il  se  consomme ,  est  remplacé  par  d'autre  charbon 
sans  qu'il  y  ait  aucune  introduction  d'air  froid  au  moment  de  la 
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fliai'ge.  Le  croquis  ci-joint, 
11*67,  eo  donne  une  idée  '^). 
La  cuiàfiMi  dar«  1 4  becns. 


des  fabriques  de  ce  ^enre, 
ies  mieux  moulées  sous  te 
rapport  des  procédés.  Unt 

mécaniques  que  chimiques, 
et  de:>  produits  ausû  parais 
que  variés,  est  celle  de 
MM.  Utschneider  et  C",  à 
— -»  -  — ; — pH — j  Sarreguemines  (  départem. 
^"Jp^im  .ilijjlH  de  la  Moselle). 

N"  07.  Cette  fabi'îque  est  située 

Hiir  le  ]>uiiuiHnt  couninl  de  la  Blies  et  de  la  Sarre  ;  elle  a  envi- 
l'oii  (i.')  an»  d'itxisti^nci! ,  et  malgré  la  disposition  incommode  de 
scmlilli-ri'iilcspui'litis,  qui  sont  comme  éparses  çà  et  là  par  suite 
ilii  lu  loi'iililt',  nialgr<i  leur  exiguïté,  die  a  cependant  toujours 
iHii  l'riiihsiuil  l'ii  iiiïtivilii  nt  en  succès ,  sous  la  direction  éclairée 
ili>  M.  l'iml  Ht&r.tinitider. 

Kllu  nmt  iluiis  le  coriuneroe  des  produits  très-variés,  dont  ia 

Mute  cl  lu  dcsi^nution  scniient  trop  longues  s'il  (allait  les  énumé- 

HT  tiitis ,  je  nii^  liorni!  uiix  indications  suivantes  : 

I.  l'uiVnco  rotiiniiini',  c'i'st-ù-diroii  couverte  stannifère  et  à  pâte 

liliuirlii-;  les  |>im's  sont  plus  minces  qu'il  n'est  ordinaire 

(liniit  vi'llu  clii&st!  di)  Poteries.  Néanmoins,  on  n'en  fait  plus 

actu(<lli>nieiit. 

:i.  Faii-iice  Une  onlinuirc  tilmichc  («^//e  caillontage  blanc  ou  terre 

(le  ))î|m)-  ''•"'-  ■-'="  ''galomcnl  abandonnée. 
S.  Faioniui  liiii!  ordinuiie,  rouge  brun  tlUe  carmélite,  unie  ou 

mai'bréo. 
4.  Faïence  fine  ordinaire,  jaune,  (/lïc  terre  de  Naples;  allant  très- 


Cj  A,  mur  <iu  four;  D,  ml  du  laboratoire  ;C.  «ndrlcri;  D,  entrée  de  I»  flimnie 
dini  te  four;  F,  foyori  G,  grille  du  foyer;  V,  viiltre  pour  voir  «  remuer  U 
bouille;  0,  boucbo  à  >lr  Inrérleure. 
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bien  au  feu  et  mise  dans  le  commerce  longtemps  avant  i84o 
sous  le  nom  de  Terre  à  feu  (*). 

5.  Faïence  fine  dure,  dite  demi-porcelainç 5  elle  est  en  ef- 

fet quelquefois  un  peu  translucide. 

6.  Grès-cérames,  blancs  et  gris,  à  reliefs  noirs,  noirs  à 

reliefs  blancs ,  et  brun  chocolat  diis  terre  d'Egypte, 
quelquefois  un  peu  translucides. 

7.  Grès  Jaspoîdes,  avec  incrustation  de  grain  de  quarz 

blanchâtre,  susceptibles  d'un  poli  aussi  brillant  que  celui 
du  porphyre,  qu'ils  imitent  à  s'y  méprendre. 
Si  nous  pouvions  entrer  dans  les  détails  de  la  composition  des 
différentes  pAtes  et  glaçures  qui  constituent  ces  diverses  sortes 
de  Poteries ,  nous  ne  le  voudrions  pas ,  car  ce  serait  faire  un  arti- 
cle aussi  long  que  celui  de  la  classe  tout  entière. 

Les  principes  donnés  en  traitant  de  la  fabrication  de  cette 
classe  de  Poterie  et  quelques  notes  sur  les  particularités  de  cette 
fabrique  doivent  suffire  pour  notre  objet. 

Gompositioii  des  pâtes.  —  Les  matières  premières,  pour 
la  composition  des  pâtes  de  ces  diverses  Poteries  sont  les  sui- 
vantes dont  on  peut  voir  des  échantillons  dans  la  collection  cé- 
ramique de  Sèvres. 

I.  Argile  plastique  blanche,  très-belle ,  à  toucher  onctueux  :  ex- 
posée à  la  plus  haute  température  elle  n'éprouve  ni  ramol- 
lissement ni  altération  dans  sa  couleur  blanche. 

Elle  vient  de  Lautersheim,  près  Grunstadt,  dans  le  Pa- 
latinat. 

!2.  Argile  plastique  blanc  grisâtre,  cuisant  gris  ou  gris  bleuâtre. 


(*)  Il  est  bien  établi ,  par  rexpérience  que  J'en  al  faite  et  que  j'en  ai  fait  faire 
dans  quelques-uns  des  ménages  qui  m'entourent,  que  les  assiettes,  les  peUts  pla- 
teaux à  queue ,  les  marabouts,  vont  presque  sans  précauiions  sur  le  feu  de  char- 
bon et  devant  le  feu  de  bols  pour  faire  bouillir  de  l'eau ,  du  lait,  pour  y  faire  calre 
des  œufs  avec  du  beurre,  sans  éprouver  ni  fracture,  ni  fêlure,  ni  même  pendant 
longtemps  aucune  altéraUon.  —  La  cause  de  cette  propriétés!  importante,  portée 
k  cette  perfection ,  me  semble  encore  inconnue  ;  les  fabricants  font  rarement  i  vo- 
lonté des  Poteries  qui  vont  ainsi  au  feu  ;  ils  en  remarquent ,  quand  elle  se  rencon- 
tre ,  la  composlUon  et  la  continuent  en  se  servant  du  même  mélange  de  terre» 
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Elle  vient  des  environs  de  Valendar;  c'est  la  base  du  grès 
Ao  (iOlogne. 

3.  Argile  plastique  gris  bleuâtre  ardoise,  donnant  par  la  cuisson 

un  grt>s  jaune.  Des  environs  de  Valendar. 

4.  Argile  plastique  jaune,  donnant  par  la  cuisson  à  haute  tempé- 

rature, un  beau  ton  rouge  carmélite.  Également  de  Va- 
lendar. 

5.  Une  roolie  tondre,  opaque,  d'un  blanc  sale,  à  toucher  sec,  à 

tissuivs  dans  la  dirwtion  des  joints  de  clivage  du  felspath  , 
donnant  innnédiateinent  par  le  feu  un  biscuit  gris  sale  trans- 
luoide^  fusible  mais  moins  que  le  felspath. 

Kilo  |viratt  appartenir  à  un  petrosilex  ou  à  une  leptinite 
rthoivo.  Kilo  vient  do  Waufeld,  près  Burgenfeld  à  10  lieues 
onviixm  do  TttHi^. 

6.  i^ranito  do5>  Yosgo:!^,  nnigi^tro. 

Il  i^st  employé  dans  la  composition  de  la  pàto  des  faïences 
tinos  jaunes. 

7.  Quar/  h\alin,  un  |Hni  ferrugineux,  qu*on  trouve  en  blocs  er- 

i*atiquos. 

Il  st^rt  |H>ur  li^  nuniK's  dos  moulins  à  blocs  ^  calciné  il 
ontiv  au  lieu  do  silo\  dans  la  composition  des  pfttes. 

8.  SjiMo  quar/oux  Ir^^s^-lin  ol  Ir^^s-blano. 

I  os  argiles  n**  1 .  u .  .î  ol  .J  sont  lavoos  et  décantées. 

I  "ar^iilo  jaune  n''  .|  *  fortonionl  oaloiutv  dans  un  petit  four  par- 
lioulior ,  diuuu*  lo  Ih\hu  brun  ixnigo  qui  ontiv  d;ms  la  composition 
do  la  |\\to  tniruïolilo,  iVosI  dans  00  uiomo  four  qu'on  calcine  le 
quar«  h\alin  n^  7  .  pour  rtMuhv  s\m  brxwago  plus  facile.  Quand 
\»n  lo  br\»io  souL  il  pKMulv;  il  faut.  jHUir  ovilor  cet  inconvénient, 
bi\»\or  a\oo  lui  du  bisouit  do  l\>lorio. 

Los  niaohinos  pn^pivs  à  bt\»yor  plus  ou  moins  finement  les  ma- 
ti^ivs  duivs  siua  iui  dos  moulins  à  moules  tournant  sur  leur 
a\o,  ou  dos  moulins  à  bUn^  ihuism^s  do  it>  décimètres  environ 
dt^  diaméiiv,  tui  onlin  dt^  nuuilins  à  gtwsso  ixnio  de  pierre  tour- 
nant  vt  I tioaUnnent ,    inmime  ivllo  qui  est    figunni    vol.    I*', 
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Toutes  ces  machines  ont  pour  moteur  le  cours  d'eau  de  la 
Wies. 

La  pâte  de  la  faïence  commune  à  émail  stannifère  est  blanche 
et  presque  aussi  dure  que  celle  de  la  faïence  fine. 

Cette  dernière,  à  pâte  très-blanche  et  à  vernis  transparent ,  a 
pour  base  l'argile  plastique  de  Valendar  n**  2.  Tandis  que  la  pâte 
de  la  faïence  fine  jaune  est  faite  avec  Targile  n**  3  du  même 
lieu. 

La  pâte  à  faïence  fine  carmélite  qui  a  aussi  un  vernis  transpa- 
rent ,  est  composée  d'argile  plastique  jaune  n**  4  »  cle  ciment 
rendu  rouge  par  une  forte  calcination  de  cette  même  argile  et  de 
sable  quarzeux. 

Quant  aux  grès,  leur  composition  est  maintenant  dans  le  do- 
maine public.  Je  les  donnerai  à  Tarticle  de  ces  Poteries. 

Les  pâtes  n*^  1 ,  2 ,  3  et  4  étant  en  barbotine  claire ,  sont  mises 
successivement  dans  les  mêmes  fosses  à  bouillir  pour  être  raf- 
fermies. La  plus  grande  fosse  a  environ  4o  mètres  de  long.  Elle 
renferme  80  quintaux  métriques  de  pâte,  et  est  vidée  toutes 
les  24  heures. 

Chaque  pâte  de  couleur  aune  fosse  distincte. 

Aucune  pâte  n'éprouve  la  préparation  du  marchage.  Cette  opér 
ration  si  ancienne,  qui  a  duré  jusqu'à  nos  jours,  est  maintenant 
presqu'entièrement  supprimée  partout. 

Le  façonna^  est  à  peu  près  le  même  que  dans  les  fabri- 
ques soigneuses  de  conserver  la  pureté  de  leurs  formes. 

Pour  faire  un  de  ces  pots  à  l'eau  à  large  ouverture  el  à  large 
bec  renversé,  qu'on  nomme  gueulard,  on  n'a  pas  recours 
au  moulage  du  Collet.  On  le  tourne  rond  avec  le  bord  entière- 
ment renversé  A ,  comme  doit  être.son  bec  ou  goulot  (n**  68  de 
l'autre  part).  L'ouvrier  lui  fait  avec  les  doigts  trois  nez  ou 
goulots  B.  ir  en  coupe  deux  au  couteau ,  conserve  et  perfec- 
tionne le  troisième  G  ;  puis ,  pour  placer  et  coller  l'anse ,  il  taille 
en  bec  de  flûte  le  point  de  réunion  des  deux  nez  coupés ,  ouvre 
le  bec  de  la  tête  de  cygne  qui  fait  celle  de  Tanse,  introduit  dans 
cette  entaille  la  pointe  amincie  en  bec  de  flûte  mentionnée  plus 
haut,  presse  les  deux  mandibules  d€  cette  tête,  comme  si  le 
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I>e«  an«4^Â  qui  ne  sont  pas  faiti^s  à  lu  presse  h  cjjionibin.  S'O  mnu- 
lenl  liaiisdu  ijlàti«.  parc«que  la  dépouille  est  plus  unie  et  plus 
parfaite  i[Ui^  duns  la  terre  cuite. 

l'orir  faire  ces  teiTines  brun  rougeâp&téscle  foie  de  Strasbourg, 
ifu'oii  \<iit  iiiuiiitetiant  si  répandues,  mais  qui  sont  orisnnnireinent 
jiHitics  de;  Saireguemines,  on  les  ébauche  et  on  les  tournasse  en 
pAtt!  jaune,  puis  on  leur  donne  un  engobe  rouge  dont  on 
eoli'ivf!  un«  bande  sur  les  bords  supérieur  et  inlïrieur.  Pour  y 
ini'tlrii  liw  Hiis(>s,  l'ouvrier  prend  une  anse  moulée  et  enpivsente  les 
[iiiulai't  )<!!)  enip/itemenlssur  l'engobe.  de  manière  à  n'y  laisser 
i|uii  l'ciiiiin'iiilc.  do  ces  empalements:  il  hache  alors  l'engobc  à 
ci'lto  |iIhcm*,  y  iriet  un  peu  de  biirbotine,  poso  l'anse,  l'appuie 
imu-  li'iliii([l,  eiiliîve  l'excédant  de  la  barbotinc  à  l'éponge  eties 
|iu\lii'i»  un  t!iiuUniU,  et  l'anse  <;st  collée. 

I  A\ik  ili-iidi'iliis  ou  marbrures  se  font  comme  il  suit.  Je  choisis 
iiiiiir  KXt'iiiplK  iniii  Ki'»i>'l<'  tusse  à  café  au  lait  dite  géni  eux. 
I.'iiiivriin'  lu  prtnid  avant  ({u'ellu  soit  garnie,  la  plonge  dans  un 
iiiit(<iliii  d'»i'Hili>  jiinnt»  ipii  doit  avoir  une  consislanoc  appropriée: 
nil  viHit  tiiii"  il''*  diindvili's,  il  charge  un  pinceau  d'une  couleur 
bi'uiii'  l'iiiupi)»!^»  d'iixydo  de  manganèse  de  Crettnicb  et  d'oxyde 
lie  l'iT  tii''»  11'"'""'"'  '"'"y'  '■'  *lélayéc  dans  une  décoction  très- 
l'haruf'»'  iIi'IhIh"',  pI  luurlu' «vec  son  pinceau  le  bord  du  pied  du 
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génieux,  qu'il  tient  renversé.  A  chaque  touche  la  couleur  descend 
H  s'éparpille  en  dendrites  ou  arborisations. 

Le  marbre  se  fait  en  mettant  des  taches  de  différentes  couleurs 
sur  Tengobe  et  agitant  les  pièces  de  manière  à  faire  épancher  ces 
couleurs  dans  toutes  sortes  de  directions.  Elles  forment  des  vei- 
nes à  la  manière  du  marbre.  Le  succès  de  la  marbrure  dépend  du 
tour  demain  de  l'ouvrier.  Ces  pièces  sont  ensuite  tournassées, 
garnies  et  passées  au  feu  de  biscuit,  puis  mises  en  émail ,  etc. 

Les  appHcations  d'ornements  en  relief  en  brun  sur  fond  jaune, 
ou  de  toute  autre  couleur ,  se  font  par  le  concours  d'un  ouvrier 
poseur  et  d'un  enfant  mouleur.  Ici  les  moules  sont  en  terre  cuite. 
Un  enfant  remplit  la  cavité  du  moule  avec  la  pâte  brune,  il  la 
presse  peu,  il  enlève  cet  ornement  avec  un  tampon  de  pâte.  Le 
poseur  la  prend,  et  après  avoir  couvert  la  place  avec  un  peu  de 
barbotine,  il  applique  et  ajuste  l'ornement  ou  successivement 
ses  diverses  parties ,  et  les  comprime  légèrement  sur  la  pièce  avec 
le  doigt,  ayant  soin  de  ne  pas  l'aplatir,  ni  même  l'émousser.  Il 
enlève  avec  un  pinceau  de  blaireau  les  petites  bavures  résultant 
<ie  Texcès  de  barbotine. 

Il  y  a ,  pour  la  faïence  fine ,  deux  sortes  de  vernis  transparents 
qui  diffèrent  peu  l'un  iJe  l'autre. 

Le  premier,  pour  la  faïence  fine  blanche ,  est  un  cristal  ou  verre 
composé  de  soude,  de  sable,  d'un  peu  de  kaolin  et  de  borax.  Le 
plomb  n'y  entre  qu'en  très-petite  quantité.  Il  se  met  par  immer- 
sion ,  et  recouvre  la  pièce  d'un  enduit  qui ,  séché .  paraît  blanc. 

Celui  qui  est  destiné  à  la  faïence  fine  engobée ,  jaune  ou  rouge, 
est  un  mélange  non  fondu  de  minium  et  de  sable  quarzeux 
l>royé.  Il  se  met  par  immersion,  avec  beaucoup  de  promptitude. 
La  pièce  parait  alors  enduite  d'une  poudre  rosâtre. 

GolMon.  —  Le  four  à  biscuit  pour  la  cuisson  de  la 
pâte  de  faïence  fine,  jaune  et  rouge,  est  un  four  cylindrique 
de  3o  décim.  de  hauteur,  sur  4o  de  diamètre,  à  8  alandiers.  Il 
n'y  a  qu'un  laboratoire .  et  on  n'y  cuit  que  du  biscuit.  On  le  cuit 
à  la  houille.  La  cuisson  dure  de  52  à  56  heures. 

On  a  voulu  apprécier  la  température  par  un  moyen  pyrosco- 
pique  assez  singulier  et  nécessairement  très-peu  précis.  Un  car 
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tfraa  isst  tis^  liui»  ■&  ptjdaa  de  zre»  qvi  est  à  «nïrao  5  ccntmi. 
tfa  feu.  Uae  tsiEe  de  fer  sûrt  d'oB  desccrcfes  da  foor .  Tts-4-fis  re 
cadna.  Qcund  le  fe«ir  ^  dilate  par  s&  luole  Umpentore.  il  se 
npprodkedo  pouaad'on  nombre  de  mesures  qoie^  indiqué  pu* 
Tai^lle  da  cadran.  On  n*a  pas  besoin  de  Cure  remarqaer  com- 
bien cette  indication  est  incertaine. 

Le  foor  à  Ternisesl  maintenant  semblable  en  tout  au 
four  a  biscuit,  il  a  les  mêmes  dimensions. 

Le  combustible  est  également  de  la  bouille,  dont  on  brûle 
SSoo  kil.  pour  la cuisâon  du  Ternis,  qui  dure  de  i6à  18  heures. 

L'encastage  se  (ait.  en  général,  comme  à  Tordinaire.  Cepen- 
dant j'ai  remarqué  un  procédé  que  je  ne  crois  pas  usité  pour 
l'encastage  du  creux,  grand  ou  petit.  On  place  ces  pièces  à 
cote  l'une  de  Tautre,  dans  des  cazettes  au  fond  desquelles  on 
met  un  fort  rondeau .  cannelé  profondément ,  et  dont  les  can- 
nelures ont  Faréte  supérieure  très-vive.  Ces  cannelures,  et 
surtout  leur  arête,  sont  enduites  d*un  mélange  de  huit  parties 
de  chaux  et  d'une  partie  de  minium  ;  de  cette  manière ,  les  pièces 
n'ont  d'adhérence  au  rondeau,  que  par  des  points  très-peu 
nombreux  et  très-restreints ,  et  c'est  presque  toujours  par  leui 
pied  qu'elles  y  touchent.  On  a  repris  l'emploi  des  pattes  de  coq 
et  des  colifichets .  ce  qui  permet  de  mettre  les  petites  pièces 
dans  les  grandes ,  et  d'économiser  beaucoup  de  place. 

Décoration.  —  l^es  pièces  sont  décorées  par  la  variété  et  le 
brillant  de  leur  fond  de  couleur,  par  les  marbrures  et  arborisa- 
tions qui  se  font  si  facilement  et  si  économiquement ,  par  des 
ornements  en  relief,  tous  procédés  décrits  plus  haut. 

Elles  le  sont  aussi  par  les  lustres-burgos,  qui  viennent  très- 
bien  et  très-beaux  sur  le  vernis  de  Sarreguemines  *,  par  le  bleu  sous 
vernis,  le  fond  lilas  rose  dû  aux  acides  stannique  et  chrômique, 
et  enfin  par  des  oraenients  et  sujets  imprimés  dont,  au  reste, 
on  fait  ici  peu  d'emploi. 

La  fabrique  de  M.  Utzschneider ,  à  Sarreguemines,  qui&isait^ 
en  iS'i^^  pour  plus  de  3oo,ooo  fr.  de  &îence  par  an,  qui  en 
exportait  à  Paris,  à  Bordeaux,  à  Lyon,  à  Marseille,  qui  en  au- 
rait fait  davantage  pour  répondre  aux  nombreuses  commandes 
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qui  lui  étaient  données,  si  les  localités  resserrées  le  lui  eussent 
permis ,  a  pris  depuis  cinq  ans  une  extension  considérable^  et 
obtient  maintenant  un  produit  brut  de  vente  de  722,000  francs. 
C'est  un  exemple  frappant  des  succès  qu'on  peut  attendre  d'une 
fabrique  montée  modestement,  sans  luxe,  ajournant  ces  en- 
treprises de  bâtiments,  de  machines  énormes,  qui  créent  plus 
d'exigences  que  de  ressources  dans  les  commencements  d'une 
fabrication ,  et  qui ,  conduite  avec  la  connaissance  pratique  et 
intelligente  duwétîer,  avec  sagesse,  activité  et  une  juste  appré- 
ciation du  goût  et  des  besoins  des  consommateurs,  va  toujours  en 
croissant ,  et  peut  supporter ,  non  pas  sans  quelque  ralentisse- 
ment ,  mais  sans  ruine ,  une  suspension  momentanée  de  béné- 
fices, et  les  accidents,  chances,  obstacles  de  concurrence,  insé- 
parables de  l'industrie  et  du  commerce. 

Mettlach ,  près  Sarrebmck.  —  Après  la  fabrique  de  Sarre- 
guemines,  mais  hors  de  France,  se  présente,  dans  l'ordre  du 
mérite  et  de  l'intérêt  que  j'y  attache ,  l'ancienne  fabrique  de  Pote- 
ries diverses  de  M.  Boch-Buschmann ,  fondée  d'abord  à  Sept-Fon- 
taines ,  près  Luxembourg ,  par  son  père ,  puis  transportée  en  1 809 
à  Mettlach ,  sur  la  rive  gauche  de  la  Sarre ,  près  Sarrebruck ,  dans 
une  ancienne  abbaye.  C'est  celle-ci  que  j'ai  pu  étudier  avec  tout 
le  fruit  et  toutes  les  facilités  que  peuvent  procurer  de  soUdes  con- 
naissances théoriques  et  pratiques  jointes  à  une  ancienne  et  con- 
stante bienveillance  pour  moi. 

Je  ne  décrirai  pas  tous  les  procédés  de  fabrication  suivis  dans 
cette  manufacture.  Un  grand  nombre  est  semblable  à  ceux  que 
j'ai  fait  connaître  d'une  manière  générale,  et  à  ceux  que  j'ai 
mentionnés  en  décrivant  les  manufactures  de  Montereau  et  de 
Sarreguemines.  Je  ne  m'arrêterai  qu'aux  procédés  qui  m'ont  paru 
particuliers  à  Mettlach. 

Gompositioii  des  pâtes  et  ^rl^çiires.  —  On  y  fait  quatre 
sortes  de  Poteries  qui  peuvent  être  regardées  comme  des  variétés 
de  faïence  fine. 
La  Première  est  celle  qu'on  nomme  steingut^  et  que  j'ai  indiquée 

comme  propre  à  la  fabrication  française,  sous  le   nom  de 

terre  de  pipe. 
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La  pâte  est  un  peu  jaunâtre;  elle  est  composée  : 
D*argile  plastique  du  Palatinat  ; 
De  quarz  finement  broyé  ; 

De  calcaire  (carbonate  de  chaux),  tiré  d'un  tuf  calcaire  ré- 
cent. 
Le  vernis  est  plombifère,  et  fritte  préalablement. 
La  Deuxième  est  la  faïence  fine  jaune  nankin ,  com- 
posée : 

D'argile  plastique  grise  de  Valendar  ; 
Et  d'argile  du  Speicker ,  dans  TEifel. 
Ce  mélange  devient  jaune  par  la  cuisson. 
Le  vernis  est  uniquement  plombifère. 
Cette  faïence  d'un  jaune  nankin  varie  du  pâle  au  rougeâtre, 
suivant  le  degré  de  feu,  ce  qui  est  un  inconvénient,  mais  elle 
reçoit  bien  l'impression ,  et  sa  couleur  fait  sur  les  gravures 
l'effet  du  papier  de  Chine  sur  les  gravures  ordinaires. 
I^  Troisième  sorte  de  Poterie  commence  à  s'éloigner  un  peu  des 
précédentes  en  se  rapprochant  de  Vironstone  anglais. 
C'est  celle  que  M.  Boch  nomme  liavtsteingut  ^  et  que  nous 
nommerons    faïence   fine  dure. 

Sa  pâte  est  composée  d'argile  plastique  du  Palatinat,  de  quarz 
et  de  gypse. 

Le  vernis  n'est  pas  uniquement  plombeux.  Il  renferme  de  l'a- 
cide borique ,  ce  qui  contribue  à  lui  donner  la  dureté  qui  carac- 
térise cette  troisième  sorte. 

La  Quatrième  serait  ce  que  les  fabricants  français  du  centre 
nommeraient  demi-porcelaine,  porcelaine  opaque, 
et  que  M.  Boch  désigne  par  le  nom  allemand  analogue  de 
porcclaii  stcingut^  et  en  français  par  celui  de  faïence 
fine  de  fabrication  anglaise.  Elle  se  rapproche 
en  eifet  un  peu  de  la  porcelaine  par  ses  composants ,  mais  en 
diflère  notablement  par  son  vernis,  tandis  que  sa  pâte  parait 
être  la  même  que  celle  de  Vironstone  des  Anglais. 
Sa  pâte  est  composée  : 

D'argUe  plastique  blanche  du  Palatinat  et  de  Valendar-, 

De  quarz  -, 

De  phosphate  de  chaux  tiré  des  os. 
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Son  vernis  ne  renferme  pas  de  plomb  ;  il  est  composé  de  bo- 
rax, d'alcali  (soude  ou  potasse),  de  sable  siliceux  et  d'un  peu 
de  felspath. 

C'est  une  Poterie  très-blanche,  assez  dure  et  très-tenace. 
Elle  diffère  bien  peu  de  certaines  porcelaines  tendres  anglaises. 

Les  matières  premières  employées  sont  à  peu  près  les  mêmes 
que  celles  dont  on  se  sert  à  Sarreguemines,  savoir  : 

L'argile  plastique  blanche  onctueuse  magnésifère  de  Lauters- 
heim ,  près  Grunstadt,  dans  le  Palatinat.  Elle  est  placée  sur 
le  calcaire  jurassique,  et  s'exploite  en  cubes  gros  comme 
des  pavés. 

L'argile  plastique  grisâtre  des  environs  de  Yalendar. 

L'argile  jaunâtre,  donnant  la  pâte  jaune ,  du  Speicker,  dans 

TEifel. 
Le  quarz  :  l'un,  tiré  des  blocs  erratiques  du  Haut-Wald  ^  l'autre, 

plus  beau ,  d'un  filon  de  Galène ,  des  environs  de  Berncastel 

(Moselle). 
Le  calcaire  concrétionné  tufacé  des  environs  de  Sierk. 
Le  gypse  des  environs  de  Rohmiech,  près  Luxembourg. 

Les  différents  vernis  sont  transportés  du  local  où  on 
les  prépare ,  à  l'atelier  où  on  les  emploie ,  dans  des  tinettes  ou 
petits  barrils  fermés  et  peints  de  couleurs  différentes  qui  indiquent 
chaque  sorte  de  vernis. 

Les  vernis  ordinaires  de  la  première  faïence  ou  terre  à  pipe, 
composés  de  partie  égale  de  sable  et  d'oxyde  de  plomb,  sont 
fondus  ou  plutôt  frittes  préalablement  en  gâteau ,  de  plus  de 
3o  kilog. ,  sous  les  arceaux  du  four  en  cylindre  couché.  On 
ajoute,  quand  on  le  broie  sous  les  petits  moulins  à  blocs 
particulièrement  destinés  aux  vernis ,  un  peu  de  minium  et  aux 
autres  vernis  un  peu  de  blanc  de  plomb ,  afin  de  les  empêcher  de 
tomber  trop  promptement  sur  le  sol  de  la  meule  gisante ,  et  d'ar- 
rêter le  mouvement  de  rotation. 

Le  vernis  pour  la  quatrième  sorte  de  Poterie  (porcelan  stein- 
gut)^  est  composé  de  quarz,  d'acide  borique,  d'alkalis  et  d'un 
peu  de  felspath  \  il  n'y  entre  pas  d'autre  plomb  que  la  petite  quan- 
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tité  de  carbonate  de  plomb  mentiouuée  ci-dessus  (');  il  s*étend 
moins  bien  que  le  vernis  purement  plombeux. 

Les  vernis  se  posent  par  immersion ,  mais  cette  opération  est  si 
rapide,  quand  ce  sont  de  ces  petites  tasses  à  café,  qu'on  nomme 
chiqua,  qu'on  passe  au  vernissage,  le  plongeur  va  si  vite  que 
deux  femmes  suffisent  à  peine  pour  recevoir  ce  qu'il  fait  ;  le  mou- 
vement de  sa  main  peut  être  comparé  à  celui  d'un  habile  joueur 
de  balle. 

H  y  a  cela  de  remarquable  dans  la  préparation  de  ces  matières, 
que  les  argiles  bien  sèches  sont  simplement  broyées  sous  la  roue 
verticale,  sans  être  ensuite  ni  lavées  ni  même  délayées  5  elles  sont 
jetées  sous  cet  état  pulvérulent  dans  les  cases  des  moulins  à 
bloc  où  sont  broyées  les  matières  dégraissantes,  le  quarz  et  les 
débris  de  biscuit. 

I^  quarz  est  grillé  sous  la  voûte  du  four  à  biscuit,  et  rendu 
ainsi  plus  friable.  Il  est  d'abord  grossièrement  broyé  sous  une 
roue  verticale  de  deux  mètres,  et  pesant  environ  3,5oo  kilogr. 
Puis,  sans  être  autrement  réduit,  il  est  très-finement  broyé  dans 
les  moulins  à  blocs  poussés,  qui  broutent  et  sauten}  beaucoup. 

I^s  matériaux  ainsi  broyés  et  mêlés ,  constituent  la  pâte. 

On  la  met,  pour  en  séparer  Teau  autant  que  possible,  dans  de 
grandes  auges  circulaires  en  grès,  cerclées  de  fer,  et  élevées,  au- 
dessus  du  sol,  de  i5  centimètres,  de  manière  que  Tair  qui  cir- 
cule contribue  à  évaporer  l'eau  qui  suinte  à  travers  le  grès.  Un 
moulinet  en  bois  met  en  mouvement,  de  temps  à  autre ,  la  masse 
de  pâte ,  afin  qu'il  ne  se  forme  pas  sur  les  parois  une  croûte  qui 
arrêterait  la  filtration.  On  décante  Teau  surnageant  avec  des 
syphons  en  plomb. 

Iji  pâte  finit  de  se  raffermir  en  été  dans  de  petites  auges  en 
plâtre  qui  sont  fort  nombreuses  et  placées  en  étagère  sous  des 
hangards  très-ouverts.  Mais  en  hiver,  il  faut  compléter  le  raffer- 
mlssoment  dans  des  fosses  ou  bassins  chauffés  jusqu'à  l'ébullition, 

1-a  pâte,  dans  cet  état,  demande  à  être  maniée  et  comprimée. 
Klle  n'est  ni  marchée,  ni  battue,  mais  malaxée  dans  des 
tiunes  ou  cylindres  verticaux,  armés  de  couteaux  de  fer,  que  j'ai 

(  *)  Oq  conçoit  les  motifs  pour  lesquels  je  ii*al  qu  donner  aucune  des  pro- 
portions des  oiallères  qui  entrent  dans  la  composition  des  pâtes  et  des  vernis. 
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décrits  chap.  H,  sect.  II,  art.  iv,  p.  112  ,  et  figurés  PI.  vu, 
fig,  1.  Elle  n'a  plus  besoin  que  d'être  battue  à  la  poignée  et  mise 
en  ballon  pour  être  employée. 

FaçonnafiTo.  —  Il  y  a  23  tours  ^  qui  sont  tous  mis  en  mouve- 
ment par  un  moteur  hydraulique  dont  la  force  n'est  guère  que 
d'un  cheval  et  demi  de  vapeur. 

Les  tours,  tant  horizontaux  pour  ébaucher,  que  verticaux  pour 
toumasser,  vont  toujours,  mais  leur  mouvement  de  rotation 
peut  être  changé ,  ralenti ,  arrêté  par  des  procédés  mécaniques 
fort  simples,  et  généralement  connus.  M.  Boch-Buschmann  a 
établi ,  il  y  a  longtemps,  ce  moteur  général ,  tant  à  Luxembourg 
qu'à  Mettlach. 

Dans  les  tours  à  axe  vertical  et  à  plateau  horizontal  pour  ébau- 
cher ,  le  moule  en  plâtre  dans  lequel  s'ébauchent  les  tasses ,  sou- 
coupes, et  toute  autre  pièce  faite  à  la  balle  et  à  l'estèque,  est  mis 
dans  un  mandrin  fixé  sur  la  tête  du  tour ,  et  garni  d'un  cercle  de 
fer,  pour  éviter  la  trop  prompte  altération  du  moule. 

Les  assiettes  se  font  à  la  croûte  -,  mais  ici  le  tour  marchant 
toujours  et  rapidement,  il  faut  beaucoup  de  prestesse,  de  préci- 
sion ,  et  par  conséquent  d'adresse  de  la  part  du  tourneur,  pour 
centrer  le  moule  et  jeter  la  croûte  dessus. 

J'ai  dit,  p.  120,  comment  M.  Boch  préparait  ses  croûtes.  Il  y 
a  28  ans  qu'il  a  établi  ce  procédé,  que  je  n'ai  vu  que  chez  lui ,  en 
i835. 

Le  reste  du  façonnage  se  fait  comme  dans  toutes  les  fabriques 
bien  montées.  Pour  les  bords  d'assiettes  à  j  our,  en  forme  de 
treillis,  la  pâte  et  la  fabrication  de  la  faïence  ont  un  avantage  que 
ne  possède  pas  la  porcelaine.  C'est  de  permettre  à  l'ouvrier 
d'ouvrir  tous  les  jours^  comme  on  le  fait  à  Mettlach,  avec  un  em- 
porte-pièce qui  se  charge  par  en  bas  et  se  décharge  par  en  haut. 

Gnisson.  —  Il  y  a  trois  sortes  de  fours  : 

1**  Des  fours  en  demi-cylindre  couché,  destinés  à  cuire  le  bis- 
cuit et  même  le  vernis. 

Ces  fours  ont  deux  rangées  de  foyers  opposés.  Les  uns  en  ont 
4  de  chaque  côté.  8  en  tout,  d'autres  en  ont  6  de  chaque  côté, 
12  en  tout. 
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Ils  cuisent  à  la  houille.  On  brûle,  dans  celui  qui  a8  alandiers, 
6  à  7,000  kil.  de  houille  par  fournée,  pendant  les  as  heures  que 
dure  une  cuisson  ; 

'j^  Un  four  cylindrique  à  deux  étages  superposés,  de  laboratoire 
et  de  foyer,  ayant  exactement  la  même  dimension.  (Je  Tai  cité 
h  Farticle  des  cuissons,  l""'  vol.,  pag.  ig5.)  Il  y  a  à  chaque  étage 
4  alandicrs. 

Quand  on  a  fmi  la  cuisson  à  Tétage  ou  four  inférieur,  on  ferme 
toutes  les  ouvertures  en  les  lutant,  et  on  glisse  des  briques,  au 
moyen  d'un  ringard  sur  les  carneaux  qui  communiquent  la 
flaiiinu^  dans  le  second  étage,  on  transporte  la  combustion  dans 
les  alaiulioi^  de  cet  étage  pour  terminer  la  cuisson  de  la  faïence 
vernissée  (|u'on  y  a  n)ise. 

Dans  \v.  proniier  étage  ou  étage  inférieur,  on  cuit  le  biscuit  en 
16  heures,  et  on  brûle  2600  kil.  de  houille. 

Dans  le  second  étage ,  on  cuit  le  vernis  qu'on  appelle  l'émail  en 
huit  heures,  et  on  brûle  1000  kil.  de  houille. 

Par  conséquent  on  a  cuit  les  deux  étages  en  a4  heures,  ei  on 
a  consonnné  li5oo  kil.  de  houille  qui,  à  raison  d'environ  i3  fr. 
le  quintal  métrique,  font  une  dépense  d'à  peu  près  45o  fr.  de  com- 
bustible par  fournée. 

I.e  troisième  four  est  encore  plus  hardi ,  il  est  à  trois  étages  de 
laboratoires  et  de  foyers  superposés.  Il  y  a  huit  alandiers  à  chaque 
étajîe. 

(les  laboratoires,  avec  leurs  voûte  et  foyer,  pèseraientd'un  poids 
trop  considérable  sur  l'étage  inférieur-,  aussi  les  murs  ne  sont-ils 
pas  continus,  mais  chacun  porte  sur  une  voûte  indépendante  des 
autres. 

Ce  four  a  bien  cuit;  mais  il  renferme  un  trop  grand  nombre  de 
pièces ,  les  ouvriers  ne  peuvent  pas  suflBre  à  donner  de  quoi  le 
remplir  «  ou  bien  il  faudrait  attendre  trop  longtemps  les  cuissons. 
On  remploit»  donc  très-rarement. 

Décoration  (*).  —  Elle  m'a  paru  un  exemple  de  perfection 

(*)  J*aurais  pu  renvoyer  cette  classe  d'opéraUons  au  livre  III',  car  Je  suis  obligé 
de  supposer  connus  des  procédés  que  Je  n'ai  pas  encore  décrits  d*une  manière 
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dans  les  impressions ,  de  coloris  dans  celles  qui  se  font  par  es- 
tampille ,  et  par  conséquent  d'économie  par  procédés  bien  en- 
tendus, et  non  par  l'emploi  d'ouvriers,  de  travaux  et  de  maté* 
riaux  imparfaits. 

Il  y  a  trois  sortes  de  décoration  qui  m'ont  présenté  toutes  trois 
plusieurs  procédés  que  je  ne  connaissais  pas. 

L'un  est  à  l'estampille. 

L'autre  par  impression. 

Le  troisième,  en  platine,  ne  s'applique  qu'aux  gaitiitures. 

1.  L'estampillage  s'applique  principalement  au  bleu.  L'estam- 
pille est  une  espèce  de  cachet  en  bois  de  buis,  en  corne  ou  en 
laiton ,  sur  lequel  est  gravée  la  décoration  à  employer.  L'ouvrier 
chargé  de  ce  genre  de  décoration  trempe  légèrement  l'estampille 
dans  la  couleur  un  peu  sirupeuse  et  l'applique  avec  une  célérité 
sans  exemple  sur  les  pièces  à  décorer. 

Ces  décorations  sont  en  général  fort  simples  :  ce  sont  des  pois, 
des  cercles  ou  des  couronnes  de  pois,  des  linéaments  cx)urbes, 
etc.,  qu'on  applique  symétriquement  sur  la  tasse  et  la  soucoupe. 

J'ai  vu  poser  1 1  de  ces  cercles  de  i6  pois  chacun  sur  des  sou- 
coupes ,  et  8  sur  des  tasses  à  café  appelées  chiques.  L'ouvrière 
a  déclaré  que  dans  une  journée  de  12,  heures,  en  été,  elle  décorait 
ainsi  25  à  3o douzaines,  c'est-à-dire  environ  3oo  de  ces  soucoupes 
ou  1 00  douzaines,  par  conséquent  1 200  tasses,  avec  les  deux  filets. 

On  paye  la  façon  de  10  douzaines  ou  1 20  de  ces  pièces  1 5  cen- 
times. Elles  se  vendent  96  centimes  la  douzaine  avec  i  o  pour  cent 
de  remise. 

Ces  pièces,  dont  la  décoration  se  pose  à  l'eau  non  gommée, 
sont  mises  immédiatement  en  vernis  et  portées  au  four. 

2.  Par  impression.  Je  ne  ferai  remarquer  que  ce  qui  m'aparu 
spécial. 

Les  dessins ,  fort  beaux  en  général ,  sont  gravés  sur  planches 
d'acier  avec  une  grande  finesse ,  et  tirés  en  noir,  en  bistre ,  en  bleu 
ou  en  vert.  Les  impressions  bleues  sont  sous  le  vernis ,  les  noires 
sont  placées  dessus. 

générale.  Mais  j*ai  vomIu  laisser  réuni  tout  ce  qui  concerne  une  même  manuracture. 
sauf  à  citer  les  particularités  remarquables  en  traitant  en  général  des  procédés 
auxquels  cllis  peuvent  se  rapporter. 
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La  planche  est  chargée  au  large  couteau  k  palette,  nettoyée 
avec  la  spatule  de  bois  à  bord  droit  en  biseau,  puis  au  chiffon. 

Elle  est  tirée  par  une  presse  de  fonte,  mais  ajustée,  de  ma- 
nière que  la  table  soit  inclinée  du  côté  de  l'imprimeur.  Lorsque 
les  cylindres  ont  fait  monter  par  leur  pression  la  planche  au  haut 
de  cette  table ,  Tun  d'eux ,  qui  est  coupé  longîtudinalementdans  la 
partie  de  la  circonférence  qui  correspond  au  haut  de  la  planche, 
la  lâche  en  présentant  ce  méplat ,  qui  ne  la  toudie  plus,  et  celle- 
ci  revient  d'elle-même  à  Fimprimeur,  qui  n'a  pas  besoin  d'aller 
la  reprendre  de  l'autre  côté  de  la  presse. 

Le  papier  d'impression,  qui  est  assez  fin,  nullement  collé,  et 
qu'on  fait  dans  la  papeterie  de  Diling,  près  Yaudrevange^  est 
simplement  humecté. 

Le  biscuit  à  imprimer  est  préalablement  lavé  pour  le  déga- 
ger de  toute  poussière.  L'épreuve,  après  avoir  subi  les  opéra- 
tions ordinaires ,  est  décalquée  à  la  roulette  de  flanelle  ;  elle  ne 
pourrait  pas  supporter  l'action  du  tamponnage.  Elle  est  enlevée 
par  le  lavage  dans  Teau. 

La  suite  est  comme  à  l'ordinaire.  Tout  se  fût  avec  ordre  et  une 
grande  célérité.  Deux  imprimeurs  travaillant  à  la  mAme  presse , 
fournissent  de  l'ouvrage  à  deux  découpeurs  et  à  huit  poseuses  et 
rouleuses. 

La  troisième  décoration  en  platine  ne  s'applique  qu'aux  filets 
et  aux  garnitures.  Elle  se  fait  avec  la  dissolution  de  platine  mêlée 
d'essence  grasse.  Il  faut  qu'elle  soit  séchée  au  séchoir  avant  de 
passer  à  la  moufle.  Cette  précaution  est  indispensable  au  succès. 

Elle  porte  son  poli  métallique  sans  avoir  besoin  d'être  brunie 

Des  engobages  noirs  et  bleus,  placés  sur  les  deuxième  et 
troisième  faïences,  complètent  ces  décorations. 

Vandreran^  près  sarrelonis.  —  Cette  manufacture  dont 
M.  Villeroy  est  propriétaire  date  de  soixante  ans.  Elle  était  d'a- 
l>ord  à  Frauenberg,  elle  fut  transportée  vers  i8io,à  Vaudre- 
vange  près  Sarrelouis. 

Elle  occupait,  en  i835,  quatre  cents  personnes;  les  Poteries 
i-n  faïfînoe  qu'on  y  fabrique ,  les  matières  qu'on  emploie  et  les 
procédés  qu'on  suit ,  diffèrent  peu  de  ceux  de  Mettlach  et  de 
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Sarreguemines ,  et  même  les  propriétaires  se  sont  récemment 
associés  (i  889)  (*)pour  donner  plus  de  perfection  et  d'unité  à 
leurs  travaux. 

On  y  fait  :  i®  de  la  faïence  fine  dite  terre  depipeà  pâte 
calcarifère  et  vernis  plombeux  ; 

2^  De  la  faïence  fine  dure,  façon  anglaise,  c'est-à-dire  à  pâte 
très-blanche  contenant  un  peu  de  kaolin ,  à  vernis  plombeux  et 
boracique  ; 

y  De  la  faïence  fine  à  pâte  jaune ,  faite  avec  une  argile  plas- 
tique qui ,  suivant  M.  Jaunez ,  directeur  de  œtte  fabrique  \  ren- 
ferme du  sous-sulfate  de  fer; 

4"*  De  la  faïence  commune ,  mais  à  pâte  blanche  ;  composée 
d'argile  plastique ,  de  quarz  broyé  et  de  craie ,  et  dont  la  glaçure 
est  un  émail  plombo-stannifère. 

Les  matériaux  de  la  pâte  sont  exactement  les  mêmes  et  vien- 
nent des  mêmes  lieux  que  ceux  de  la  faïence  de  Mettlach  et  de 
Sarreguemines. 

Mais  on  emploie  dans  la  composition  des  vernis  un  grès  ou 
plutôt  un  psammite  blanc,  micacé  et  fusible,  qui  vient  des 
environs  de  Baccarat. 

Les  argiles  sont  séchées ,  concassées ,  broyées  au  rouleau ,  dé- 
layées ,  mais  jamais  lavées. 

Le  quarz  et  le  sable  calcinés  sont  les  fondants,  le  premier  est 
concassé  sous  la  meule  verticale ,  Tun  et  Fautre  sont  broyés  dans 
les  moulins  à  blocs  établis  à  Waldgassen ,  sur  la  Sarre ,  à  6  kil. 
de  Vaudrevange. 

Cette  annexe  de  l'établissement  principal  est  montée  avec  une 
sorte  de  luxe,  de  régularité,  d'étendue  et  de  solidité  ;  elle  renferme 
tout  ce  qui  est  relatif  à  la  préparation  mécanique  des  matières 
céramiques ,  tels  que  de  grands  bassins  à  délayer  les  argiles  et  à 
les  laisser  se  déposer. 

Elle  a  trois  étages,  dont  les  machines  sont  mues  par  la  même 
puissance ,  un  cours  d'eau  agissant  au  rez-de-chaussée. 

A  cet  étage  il  y  a  lo  moulins  à  blocs-,  au  premier,  lo  autres, 
et  au  deuxième,  deux  seulement.  En  tout,  22. 

(*)  Lettre  de  H.  Utzschnelder  au  Jury  d'exposition  en  1830. 
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I^s  moulins  à  blocs  ont  4  mètres  de  diamètre;  les  uns  ont  S 
l)ras  en  fonte,  lessiutres  en  ont  6.  Ils  poussent  les  blocs,  un  seul 
les  tire  au  moyen  de  chaînes  qui  s'usent  assez  promptement.  Les 
blocs  broutent  et  sautent  dans  ceux  qui  les  poussent  comme 
dans  celui  qui  les  tire.  Ils  font  cinq  à  six  tours  en  une  minute. 
Los  blocs  n^appuient  pas  immédiatement  sur  les  plateaux  en 
planches  descendant,  qui  s'useraient  trop  promptement,  mais  sur 
des  chevilles  en  bois  enfoncées  dans  un  bÂti,  qui  forment  comme 
une  sorte  de  herse. 

11  y  a  en  outre  un  moulin  à  huit  meules  tournantes  pour  le 
broyage  des  matières  qui  demandent  à  être  réduites  à  une  grande 
finesse,  et  un  broyeur  de  ciment  pour  les  cazettes  ;  il  se  compose 
(Fune  meule  verticale  en  quarz,  d'un  seul  morceau,  ayant  i3  dé- 
cimètres de  diamètre,  et  5  décimètres  d'épaisseur.  On  pense  que 
le  (|uarz  donne  un  blanc  moins  beau  que  le  silex  pyromaque. 
11  paraît  que  cette  diirérence  est  due  à  ce  que  le  quarz  n'est  pres- 
que jamais  exempt  de  fer  engagé  dans  ses  cavités  ou  ses  fissures. 
Les  bassins  h  rafTermir  les  pûtes  par  le  feu  ont  au  moins  2& 
mètres  de  longueur. 

Façonnage.  —  Il  sVxêcute  comme  dans  les  manufacture»^ 
voisines.  Opendant  j*ai  remarqué  ici  un  calibre  pour  finir  Tinté- 
rieur  des  assiettes  creuses, 
d'une  forme  assez  particu- 
lière,  qui  m'a  paru  d'une 
j  "  grande  simplicité.  J'en  donne 
la  figure  ci-contre ,  n®  69.  M 
est  le  mandrin  en  plâtre ,  P  le 
moule  de  l'assiette  et  son  as 
N*  rtw.  siette,  C  est  le  calibre  en  cui- 

viii  iiuinn     l'ouvrier  le  tient  à  la  main,  le  talon  à  gauche  T 
iImmmp  qii  |iiiat(iiin  evaete. 

1 1.  V  i>  t  u\n  pour  lu  |>Ate  de  faïence  fine  dure  renferme  peu  de 
{•ImmiIi.  MiitiQ  ibi  horu\.  Il  est  très-dur;  la  pointe  d'un  couteau 
i\  iii-lii  III'  |iftnl  roittiiiner. 

••Hl«*Hfi  II  Y  rt  lioU  fmirHii  biscuit  à  huit  alandiers,  sous 
iiMi.  lO'Miiji'  IhiIIm  mm  hottn.  lU  ont  .\\\  décimèt.  de  hauteur  sur 
I»  tlh»  iMM'l    ili'  illiMMMhn.  Lneheiuiuêea  i  mètre  de  hauteur. 
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On  cuit  à  la  houille ,  et  c*est  même  cette  fabrique  qui  a  été  la 
première  à  adopter  ce  genre  de  combustible.  Il  y  a  de  même 
trois  fours  à  vernis  à  double  enveloppe  et  huit  alandiers.  Ils  ont 
5  mètres  de  hauteur  et  37  décinrvètres  de  diamètre.  La  cheminée 
a  de  3  mètres  à  33  décimètres  de  hauteur. 

Le  vernis  est  entièrement  posé  pab  immersion.  La  consistance 
de  la  bouillie  du  vernis  est  déterminée  par  Faréomètre,  et  doit 
donner  47  degrés  à  l'aréomètre  de  Baume  pour  les  sels. 

L'impression  est  faite  sur  une  grande  échelle  et  conduite  avec 
beaucoup  de  perfection. 

Les  planches  sont  gravées  sur  cuivre  avec  talent  et  beaucoup  de 
finesse.  Elles  sont  nettoyées  au  couteau  d'acier. 

Le  papier  à  recevoir  l'empreinte  et  à  la  rendre  au  biscuit  de 
faïence  est  imbibéd*eau  de  savon.  Néanmoins  il  faut  pour  l'enlever 
mettre  les  pièces  tremper  dans  Teau.  On  passe  ensuite  les  pièces 
à  la  moufle  pour  brûler  la  matière  grasse. 

Histoire  de  la  Poterie  an^rlaise  et  de  la  faïence  fine. 

Je  dois  réunir  ici ,  à  cet  article  de  la  faïence  fine ,  Poterie  deve- 
nue réellement  anglaise  par  l'extension  qui  lui  a  été  donnée  en 
Angleterre,  lors  même  qu'elle  n'y  aurait  pas  été  conçue,  tout  ce 
(ju'il  y  a  de  général  et  de  remarquable  sur  la  fabrication  céra- 
mique dans  ce  pays. 

La  faïence  fine  est  une  fabrication  complètement  moderne, 
sans  qu  on  puisse  cependant  assigner  rigoureusement  l'époque  où 
elle  a  été  introduite,  parce  qu'elle  n'a  pas  paru  tout  à  coup  avec 
les  qualités  et  les  caractères  qui  lui  sont  propres. 

On  faisait  depuis  longtemps  des  Poteries  communes  assez  esti- 
mées dans  le  Stafibrdshire  à  Burslem ,  à  Hanley ,  etc.  5  dès  1 760 , 
le  vernissage  au  plomb  était  déjà  employé  pour  des  objets  com- 
muns, et  on  voit  dans  de  vieux  bâtiments  de  Burslem  des  briques 
et  des  tuiles  ainsi  vernissées*,  la  renommée  de  ces  lieux  pour  ce 
genre  de  fabrication  était  déjà  très-étendue  en  1686,  lorsque  le 
docteur  Plott  écrivait  l'histoire  de  ce  comté.  Les  Poteries  faites 
avec  les  bonnes  argiles  du  pays ,  étaient  cuites  économiquement 
avec  la  houille  dont  l'extraction  très-voisine  se  faisait  alors  près- 
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que  superficiellement;  elles  étaient  vernissées,  les  unes  avec  du 
selmarin,  celles-ci  devraient,  d'après  cela,  appartenir  à  la  classe 
des  grès-cérames,  les  autres  avec  du  plomb  sulfuré.  Elles  étaient 
Irès-répandues  dans  le  commerce. 

C'est  vers  1680  qu'il  parait  qu'on  découvrit  par  hasard  dans 
une  opération  de  ménage,  dans  la  fabrique  de  Poteries  de  MM. 
Palmer  et  Bagnal ,  près  Burslem ,  la  propriété  du  selmarin  de 
vernir  la  Poterie  chauffée  au  rouge,  et  c'est  vers  i6go  que  le 
vernis  au  plomb  et  la  pâte  furent  perfectionnés  par  les  frères 
Elers,  qui  introduisirent  le  procédé  de  donner  la  glaçure  au  sel- 
marin ,  en  jetant  ce  sel  dans  le  foyer  vers  la  fin  de  la  cuisson , 
comme  on  l'expliquera  à  l'arlicle  des  grès-cérames. 

Vers  la  même  époque,  en  i685,  M.  Thomas  Mill  deSbeiton  , 
obtint  un  grès  blanc  assez  grossier  (jiofieu'^re),  par  le  mélange 
d'une  argile  blanche  avec  du  sable  fin;  et  un  autre  Potier  fit  le 
grèip-cérame  brun ,  en  introduisant  dans  ce  mélange  une  certaine 
quantité  d'argile  schisteuse  du  terrain  houiller. 

Il  y  avait  alors  22  fours  à  Burslem  ;  les  Poteries  n'alluent  qu'une 
fois  au  four,  quel  que  fût  leur  vernis.  Pour  le  selmarin  le  chauf- 
feur montait  vers  la  fin  de  l'opération  sur  un  échafaud  dressé  prés 
le  dame  ou  voûte  du  four  pour  jeter  le  selmarin  par  les  car- 
neaux,  d'où  H.  Shaw  conclut  que  c'est  à  tort  que  M.  Parkes  at- 
tribue ce  procédé  aux  frères Ele(s(').  A  la  même  époque,  c'est- 
à-dire  toujours  vers  la  fin  du  xvii'  siècle ,  les  compagnies  Unt 
anglaise  qu'hollandaise ,  apportèrent  de  la  Chine  des  grès-cérames 
rouges  (de  la  porcelaine  rouge  sans  vernis ,  dit  Shaw)  ;  on  essaya 
de  l'imiter,  mais  on  ne  connaissait  pas  d'argile  propre  à  faire  cette 
Poterie.  Ce  furent  encore  les  frères  Elers  de  Nuremberg  qui  dé- 
couvrirent, près  de  Bradewell,  non  loin  de  Burslem,  une  belle 
et  solide  argile  rouge  qu'ils  employèrent  très-secrètement  dans 
une  petite  manufacture  qu'ils  établirent  dans  un  lieu  retiré  et 
sur  la  couche  même;  ils  en  écartèrent,  avec  une  surveillance 
très-singulière ,  toutes  les  personnes  qu'ils  pouvaient  soupçonner 


(')  Il  Tiul  avouer  qu'cnli 
bleu  permis  àr.  m  tromper 
■Je  l'uuétiorallon  d'uD  proi 


:  des  dates  si  rapprochées,  comme  iGBO  el  ICOO,  Uest 
quand  on  n'a  que  U  tradition  pour  «Uibl]r  la  prloritC 
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de  chercher  à  saisir  leurs  procédés,  au  point  de  n'employerque  des 
ouvriers  les  plus  ignorants,  presque  des  idiots,  afin  qu'ils  ne 
fussent  pas  en  état  de  concevoir  et  de  publier  leurs  procédés  5  mais 
ce  singulier  moyen  fut  insuffisant. 

D'abord  un  ouvrier ,  nommé  Twyford ,  feignant  une  grande 
indififérence  pour  la  connaissance  des  procédés,  fut  admis-,  il  dé- 
couvrit peu  de  chose ,  mais  plus  tard  un  homme  de  talent ,  alors 
inconnu  dans  le  pays,  M.  Astbury  père,  eut  le  talent  de  contrefaire 
l'idiot  et  le  courage  de  conserver  pendant  plusieurs  années  ce  ca- 
ractère factice.  Il  sut  faire  de  mémoire ,  les  notes  des  procédés 
et  les  dessins  des  machines  (^). 

Le  four  des  frères  Elers,  à  en  juger  par  ce  qu'il  en  reste ,  avait 
environ  2  mètres  de  diamètre  et  5  alandiers. 

Les  procédés  découverts ,  les  frères  Elers  quittèrent  le  pays , 
allèrent  fonder  une  manufacture  près  de  Londres  et  contribuè- 
rent ainsi  très-probablement,  entre  1720  et  1735,  aux  travaux 
de  la  manufacture  de  porcelaine  de  Ghelsea. 

Mais  ce  fut  encore  vers  cette  époque,  c'est-à-dire  en  1700  ou 
1726,  suivant  Shaw ,  que  la  pâte  de  la  faïence  fine  reçut  la  qua- 
lité remarquable  qu'elle  doit  à  Tintroduction  du  silex  dans  sa 
composition;  on  attribue  cette  découverte  à  une  circonstance 
assez  singulière.  Le  cheval  de  M.  Astbury,  Potier  du  comté  de 
Stafford  et  fils  du  précédent,  allant  à  Londres  fut  atteint,  à  Dun- 
stable^  d'une  ophthalmie  ;  le  maître  de  l'auberge  lui  conseilla 
d'employer,  pour  le  guérir,  du  silex  calciné.  M.  Astbury  remar- 
quant que  le  Silex,  de  noir  qu'il  était,  avait  pris  une  couleur  blan- 
che opaque  par  la  calcination,  pensa  qu'il  pourrait  blanchir  la 
pâte  de  sa  Poterie  qui  était  rougeâtre ,  en  y  introduisant  cette 
matière  qui  devenait  blanche  par  l'action  du  feu. 

Il  exécuta  cette  idée  et  obtint  le  résultat  avantageux  que  l'on 
connaît  (*) ,  mais  le  vernis  était  toujours  ou  du  plomb  presque 
pur  ou  du  selmarin ,  jusque  vers  1 760 ,  époque  où  l'on  importa 

(*)  On  verra  à  rhistoire  de  la  porcelaine  la  peine  que  se  donna  Bœttiger  dans  le 
même  temps .  non  pas  pour  voler  un  procédé ,  mais  pour  le  découvrir  par  des  re- 
chefclies  scientifiques,  et  les  précautions  analogues,  mais  d'un  tout  autre  genre , 
que  prit  l'Électeur  de  Saxe  pour  qu'on  ne  lui  volât  pas  la  découverte  de  Bœttiger. 

O  Cette  liistoire  est  racontée  par  le  R.  Watson  dans  son  ouvrage  intitulé  : 
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des  parties  septentrionale  et  orientale  de  France  et  d'Angleterre 
des  faïences  dites  terre  de  pipe,  qui  étaient  recouvertes 
d'un  vernis  beaucoup  plus  brillant  que  celui  que  les  faïences  du 
Staffordshire  pouvaient  recevoir  du  selmarin  et  même  de  Toxyde 
de  plomb. 

Josiah  Wedgwood  était  alors  fabricant  de  Poteries  dans  ce 
même  canton  ;  il  employa  les  connaissances  et  le  génie  industriel 
qu'il  possédait  à  perfectionner  le  biscuit  et  le  vernis  des  Poteries 
du  Staffordshire ,  et  arriva ,  vers  1 768 ,  à  établir  une  fabrication 
active ,  fondée  sur  des  moyens  mécaniques ,  d'une  faïence  fine  à 
biscuit  dense,  très-fin,  recouvert  d'un  vernis  transparent,  dur, 
très-bien  glacé ,  d'un  blanc  légèrement  jaunâtre ,  il  lui  donna  le 
nom  de  queen' s  %vare  ^  par  suite  de  la  protection  que  lui  ac- 
corda la  reine  d'Angleterre. 

Le  célèbre  auteur  de  ces  perfectionnements  qui  ont  créé  une 
Poterie  toute  nouvelle ,  qui ,  en  variant  les  compositions ,  a  mul- 
tiplié les  variétés  presque  à  l'infini ,  a  fait  différentes  soites  de 
Poteries  qui  sont  les  unes  de  vraies  faïences  fines  [eaithen  \vare)^ 
les  autres  des  grès-cérames  {stoneware) ,  recouverts  de  vernis , 
les  autres  des  porcelaines  tendres  ;  on  donne ,  en  Angleterre ,  à 
ces  diverses  sortes ,  suivant  leur  nature  et  leur  couleur,  les  non)s 
de  bambou,  de  basalte,  de  jaspe,  de  terre  d'E- 
gypte et  bien  d'autres  encore,  en  raison  de  leur  mode  de  déco- 
ration, tels  que  gold'lustre ,  siher-lustre ^  purple -lustre ,  etc. 

On  connaît  le  nom  de  plusieurs  des  fabricants  ou  chimistes  qui 
ont  découvert  ou  introduit  les  procédés  de  perfectionnement  de 
cette  faïence,  je  choisirai  parmi  la  nombreuse  liste  que  donne 
M.  Shaw ,  les  noms  de  Ralph-Shav^r  qui  a  fait  la  pâte  dite  basalte , 
de  Ralph-Daniel  qui  a  importé  de  France  la  connaissance  et  l'em- 
ploi du  plâtre  pour  faire  les  moules,  de  John  Cookv^orthy  et 
James  Ryan  qui  introduisirent  dans  les  pâtes  de  porcelaines  ten- 
dres les  kaolins  et  felspath  de  Cornouailles,  de  William  Littler 
qui  y  a  fait  entrer  le  phosphate  de  chaux  donné  par  les  os  calci- 

Ckemical  essayt,  2  vol.  in-12,  4«  édition,  London,  1787,  p.  255.  Mais  il  fait  re- 
marquer que  remploi  du  silex  était  dëjà  pratiqué  à  Brosely,  en  1697.  Elle  M 
aussi  rapportée  avec  plus  de  détails  dans  le  6'to/7brd*Airc  Pottery  directory,  etc.» 
Hanley  and  London^  by  Crotby,  etc.,  1802,  p.  37,  et  par  Shaw. 
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nés,  de  Sadler  et  Green  qui  introduisirent  le  procédé  si  impor- 
tant de  l'impression  sur  glaçure  ;  enfin  de  John  Turner  de  Can- 
gley  (Salop) ,  auquel  on  attribue  le  procédé  de  l'impression  en 
bleu  sur  faïence  fine  et  sur  porcelaine  tendre,  publié  en  1780;  j'ai 
déjà  cité  les  frères  Elers ,  pour  le  grès-cérame  rouge ,  et  Thomas 
Astbury ,  pour  l'introduction  du  silex  calciné  dans  la  pâte  de 
faïence  fine. 

Ces  jolies  Poteries  si  variées  en  couleur  de  biscuit  et  d'émail , 
en  formes,  en  décorations  de  toutes  sortes,  si  légères,  d'un  prix 
moyen  si  peu  élevé ,  ont  mis ,  dans  la  balance  du  commerce  de 
r  Angleterre ,  un  poids  considérable  et  surtout  augmenté  la  popu- 
lation et  la  dchesse  de  la  province  où  est  établi  le  foyer  de  cette 
fabrication. 

Quoiqu'il  y  ait  des  fabriqués  de  grès-cérame,  de  porcelaine 
tendre, et  de  faïence  fine  dans  plusieurs  provinces  de  r  Angleterre, 
c'est  dans  la  paitie  du  Staffordshire,  qui  est  au  nord  de  Nevi^- 
castle,  que  se  présente  l'agglomération  la  plus  remarquable  de 
ces  fabriques.  Les  villages  qui  étaient ,  il  y  a  cent  ans ,  à  quelques 
milles  les  uns  des  autres ,  se  touchent  presque  actuellement.  Une 
carte  de  toutes  les  fabriques  de  Poteries,  qu'a  fait  faire  M.  de 
Saint-Amans,  qu'il  n'a  pas  publiée,  mais  qu'il  a  déposée  au 
Musée  céramique  de  Sèvres,  donne  une  idée  de  cette  agglomé- 
ration. 

La  ville  principale  s'appelle  Burslem  (*).  Les  autres  lieux  qui 
sont  les  plus  remarquables  par  les  manufactures  de  Poterie 
qu'ils  renferment,  sont,  en  allant  duN.  au  S.,  Goldenhill,  Long- 
port,  NewportjHanley,  Cobridge,  Shelton,  Stoke-upon-Trente, 
et  enfin,  presqu'à  l'extrémité  méridionale,  le  village  récent 
d'Étruria,  fondé  par  Wedgwood  vers  1770. 

Le  canal  Calédonien  ,  le  canal  de  Newcastle ,  le  canal  Trunck , 
traversent  ce  canton  et  mènent,  au  pied  même  des  fabriques, 
les  bateaux  qui  déchargent  les  matériaux  et  chargent  les  Poteries 
fabriquées. 

On  comptait  dans  cet  arrondissement ,  sur  une  étendue  d'en- 

0)  Les  antiquaires  attribuent  une  étymologie  à  ce  nom,  et  disent,  selon  M. 
Sbaw,  qu'il  vient  du  mot  saxon  Burn  ou  Byrn^  ruisseau  ou  ferme,  et  de  Lœm^ 
argile ,  c'est-à-dire  le  lieu  où  se  trouve  l'argile  pour  les  pots. 

11.  11 
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viron  un  myriamètre,   i44  fabriques  de  faïence  fine,  snes 
rame ,  porcelaine  tendre,  occupant  environ  60  mille  intiÎTÎdcB  éù 
tout  8cxe  et  de  tout  âge. 

I^es  villages  sont  presque  entièrement  composes  de  fabriques  At 
faïence  flne  plus  ou  moins  considérables  et  de  toutes  les  inios- 
tries  (|ui  (*n  sont  comme  les  dépendances,  telles  que  briqueterie. 
ailcination  de  silex,  d'os,  etc. 

Jo  citerai  les  fabriques  les  plus  remarquables  du  Staffordâhîre, 
(M'Iles  dont  le  nom  accompagne  les  produits  dans  tous  les  lieux 
de  la  terre  où  on  les  transporte. 

O'abord  celle  de  Josiab  Wedgwood,  dans  un  village  fonde  par 
ce  cèh'bre  Potier  sous  le  nom  d'Ëtruria. 

Le  niotour  de  la  plupart  de  ses  opérations  est ,  comme  presque 
partout ,  une  machine  à  vapeur.  Cette  machine,  prenant  la  pAte 
en  Imrhotine,  la  conduit  sur  les  tamis  de  soie,  et,  leur  impri- 
mant les  secousses  nécessaires  au  tamisage,  sépare  ainsi  les  corps 
^rossiei^i  de  la  partie  la  plus  fine;  elle  pompe  la  pâte  ainsi  passée, 
la  MM'se  dans  les  caisses  de  décantage,  et  enfin  dans  les  grands 
bassins,  où  i«lle  doit  ^tre  chauffée  jusqu'à  rébuUitiou,  pour  acqué- 
rir la  formotti  nécessaire  au  façonnage.  Elle  fait  tourner  Taxe 
arinr  de  couteaux  (jui,  en  coupant  et  pétrissant  cette  pâte,  lui 
donnent  le  liant  nécessaire.  Cette  môme  machine,  par  des  corn- 
niunitations  tnVingénieuses,  fait  marcher,  à  la  volonté  du  tour- 
utMU',  les  tours  à  ébaucher  et  à  tournasser. 

\U\\  bocards  ti  pilon  concassent  les  pains  de  fritte  qui  sont  en- 
suite broyés  dans  des  moulins  à  blocs,  poussés  sans  qu'on  ait  à 
he  plaindre  du   b  r  o  u  t  a  f;  e. 

Josiab  \ViciMi»ooi),  le  cêlt»bre  Potier,  né  en  lySo,  àBurslem, 
étuit  llls  de  Thomas  Wedgwood.  Sii  première  éducation  avait  été 
tièh-bormv.  DtNs  l'A^e  de  11  ans,  il  travaillait  comme  thrower 
dans  lu  tabrii|U(^  dt>  son  père. 

11  h'asâocia  dabonl  avec  M.  Uarrison  de  Newcastle,  puis  avec 
M.  VVhieldon,  nuiii  Tun  et  l'autre  s'étant  retirés  du  commerce, 
il  conunenca  à  travailler  seul  en  17(^0,  dans  une  petite  manufac- 
ture couverte  en  chaume ,  comme   il  était   ordinaire  à  cette 
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époque.  11  établit  bientôt  une  deuxième  petite  manufacture  dans 
laquelle  il  joignit  à  la  fabrication  précédente  celle  de  la  Poterie  de 
grès  blanc,  puis  une  troisième  qui  prit  le  nom  de  Bell-fForks 
(travaux  à  la  cloche) ,  à  cause  de  la  cloche  d'appel  des  ouvriers. 
C'est  là  qu'il  commença  à  fabriquer  la  Poterie  nommée  créant  co- 
tour,  faite  avec  un  vernis  plombifère,  fondu  ou  fritte  préalable- 
ment ,  introduite  en  premier  par  M.  Enoch  Wood,  et  perfectionnée 
principalement  par  John  Greatbach.  Mais  les  procédés  de  Wedg- 
wood  l'emportèrent  bientôt  de  beaucoup  sur  tous  les  autres. 
Cette  perfection ,  et  la  variété  d'objets  qu'il  présenta  à  ]a  reine 
Charlotte  (épouse  de  Georges  III),  lui  acquirent  le  nom  de  Po- 
tier de  la  reine,  et  à  sa  Poterie  celui  de  Queen's  ware^  Poterie 
de  la  reine. 

Alors  Wedgwood  inventa  les  jaspes ,  qui  eurent  un  si  grand 
succès ,  surtout  pour  les  camées.  C'est  alors  aussi  qu'il  commença 
la  fabrication  du  noir  égyptien,  mais  sans  en  être,  à  ce  qu'on 
croit ,  le  premier  inventeur.  11  a  d'ailleurs  porté ,  avec  son  associé 
Bentley ,  ce  genre  de  fabrication  au  plus  haut  degré  de  perfection 
sous  tous  les  rapports. 

J .  Wedgwood  était recommandable  par  son  caractère  autant  que 
par  son  industrie.  On  lui  doit  en  partie  le  creusement  important 
du  canal  de  la  Trent  à  la  Mersey ,  commencé  sous  ses  auspices , 
en  1 760,  et  qu'il  eut  le  bonheur  devoir  terminer  en  1 777. 

La  fortune  de  Wedgwood  s'étant  encore  accrue  par  héritage,  il 
acheta  la  terre  appelée  Ridge-House,  où  il  établit,  en  1768  et 
1 770 ,  sa  fabrication  de  terre  noire. 

C'est  alors  aussi  qu'il  éleva  sa  belle  habitation  et  les  maisons 
dont  il  l'entoura,  sous  le  nom  d'Étruria.  Cette  manufacture  ayant 
tant  de  facilités  de  transport  par  le  canal ,  et  beaucoup  d'autres 
avantages,  il  quitta  entièrement  Burslem  en  1771 ,  et  étendant 
beaucoup  sa  fabrication ,  acquit  une  fortune  de  prince ,  qu'il  em- 
ploya aux  plus  nobles  et  plus  charitables  usages. 

II  est  mort  à  Étruria ,  en  1795 ,  âgé  de  64  ans  ('). 

Cette  fabrique  avait  encore  conservé ,  en  1 836 ,  lorsque  j'ai  été 
admis  à  la  visiter ,  les  formes  pures,  simples,  mais  généralement 

(^}  Shaw,  Hiat.  ofthe Staffordth.  Poteries^  p.  60,  180,  etc. 
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élégantes,  les  décorations  d'un  goût  sévèie,  et  cependant  Irè^^ 
variées,  que  le  célèbre  Wedgwood  avait  eu  le  méitte  d'introduire 
et  de  faire  dominer.  Il  prit  les  modèles  de  ses  formes  dans  les 
vases  grecs  qu'Hainilton  avait  rassemblés  à  Naples  et  trans- 
portés en  Angleterre.  Plusieurs  des  dessins  de  figures  avaient 
été  faits  pour  lui  par  le  célèbre  sculpteur  Flasmann,  et  il  était 
parvenu,  par  ces  moyens,  à  repousser  les  formes  baroques  et 
contournées,  établies  sans  aucun  principe,  qui  régnaient  alors, 
et  qui  depuis  se  sont  montrées  de  nouveau  avec  une  sorte  de 
puissance  d'envahissement,  à  laquelle  cependant  son  fils  Josiah 
Wcdgwood  ne  s'est  pas  soumis. 

Parmi  les  fabriques  les  plus  remarquables  sont  encore  celles  de 
HH.  John  Davcnport,  et  de  son  fils  William,  à  Burslem.  L'uneâ 
Longport,  où  se  font  les  Poteries  les  plus  unes,  et  l'autre  à 
Newport,  dont  les  produits  sont  plus  communs. 

Elles  sont  situées ,  l'une  et  l'autre ,  sur  le  bord  du  grand  canal 
Trunck.  Les  bateaux  qui  leurapportent  l'argile,  le  combustible, 
et  la  plupart  des  autres  matériaux  nécessaires  à  la  fabrication , 
remportent,  pourleursdiversesdestinations,  les  produits  fabriqués. 
On  y  fait  de  la  faïence  fine  ordinaire  (earthen  ware) ,  de  la 
faïence  fine  dure ,  litbocérame  {ironstone) ,  de  la  porcelaine 
tendre  anglaise  et  des  grès  cérames.  Je  ne  parlerai  ici  que  des 
faïences  fines  ordinaires  et  dures. 

D'après  ce  que  j'ai  fait  coimatlre  sur  les  compositions  et  les 
procédés  employés  pour  faire  celle  Poterie,  d'abord  dans  les 
principes  généraux,  ensuite  en  parlant  des  manufactures  de 
Monlereau,  de  Sarreguemines  et  de  Mettlach,  il  me  reste  peu  de 
chose  à  dire  sur  cette  fabrication ,  quoique  j'aie  demeuré,  pen- 
dant trois  jours ,  accueilli  avec  une  bienveillance  et  une  rare  libé- 
ralité dans  la  fabrique  de  M.  William  Davenport,  à  Longport. 

La  faïence  fuie  se  compose  généralement  d'argile  plastique  du 
Devonshire ,  d'argile  plastique  du  Dursetshire ,  dite ,  à  Longport , 
blue  clay ,  et  de  silex  pyromaque  noir  {jliiii  ). 

Hais  la  composition  ancienne  et  fondée  par  J.  Wcdgwood  n'est 
plus  employée  telle  qu'il  l'avsit  faite.  On  ajoute  maintenant  dan^ 
la  pAte,  et  comme  je  l'ai  déjà  dit,  mais  à  Nuwport  seulement, 
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une  certaine  quantité  de  kaolin  caillouteux  de  Cornouaîlles  (Cor- 
nish  stone)  et  du  kaolin  argileux  (Cornish  claj)  du  même  lieu. 
Le  silex  est  broyé  à  aS  milles  anglais  de  Burslem  ,  dans  des 
moulins  à  blocs ,  par  conséquent  à  Teau. 

La  pâte  est  raffermiepar  ébullition  dans  des  bassins  à  barbotine 
(slip  hiln)^  dont  la  sole  est  en  grands  carreaux  de  terre  cuite. 
M.  Davenport  a  établi  le  système  fumivore  dans  un  de  ses  four- 
neaux qui  s'alimentent  d'eux-mêmes  de  houille  au  moyen  d'une 
trémie  en  fonte  et  couverte,  pour  qu'il  ne  s'introduise  pas  d'air 
froid  par  cette  grande  ouverture. 

La  pâte  est  pétrie  dans  un  cylindre  ou  tmne  à  malaxer  sem- 
blable à  celle  que  j'ai  figurée  PI.  vu,  /7^.  2. 

Les  tours  à  ébaucher  et  à  tournasser  sont  mus  séparément  par 
une  tourneuse  de  roue  pour  le  premier  et  par  un  sauteur  pour  le 
second. 

Les  assiettes  se  font  à  la  croûte  et  à  l'éponge  sur  la  tournette, 
avec  une  rapidité  que  j'ai  décrite  p.  1 18  en  citant  M.  Davenport, 
et  Montreau,  p.  133. 

L'ouvrier  qu'on  appelle  Témailleur  met  en  vernis ,  avec  deux 
aides,  4^^  douzaines  d'assiettes  par  jour;  il  procède  à  peu  près 
comme  celui  deMontereau  et  les  jette,  à  mesure  qu'il  les  retire 
•du  baquet ,  sur  une  planche  hérissée  de  pointes  de  clous  ou  de 
lames  minces  de  fer  ;  un  gamin  vient  les  y  prendre. 

Le  vernis  pour  la  terre  à  pipe  commune  ne  renferme  que  du 
plomb  :  celui  qui  est  destiné  aux  pièces  colorées  en  pourpre  ou  en 
Tcrt  de  chrôme,ou  qui  doivent  recevoir  desfleurs oudesomements 
purpurins,  renferme  du  borax. 

La  seconde  sorte  de  faïence  qu'on  fabrique  chez  MM.  Daven- 
port, est  cette  Poterie  qui  tient  comme  le  milieu  entre  la  faïence 
fine  tendre  et  la  porcelaine  tendre ,  c'est  Vironstone  des  Anglais 
qu'on  peut  nommer  lithocérame. 

Sa  pâte  est  celle  de  Tancienne  terre  de  pipe ,  mais  avec  une 

addition  plus  ou  moins  considérable ,  suivant  la  nature  de  Targile 

et  la  qualité  qu'on  veut  lui  donner,  de  kaolin  caillouteux  de 

O)mouaille  (cornish  stone)  et  dans  le  vernis  d'un  peu  defelspath. 

La  pâte  est  beaucoup  plus  courte  au  façonnage. 

On  cuit  le  Lithocérame  dans  l'endroit  le  plus  chaud  du  four  à 


^iri  intr^idijft  dan.^  #>^t^  (jûUr.  focnroie  ôaxir  ii.  iiuipo*:  us  ptè- 
!#;%  j;ifiriâtr#r^  rjuV/n  v^ut  b{ancbîr.uD«>  très^*eihf  nuanùu  cf  fnide 

Ou  f/iit  un  ^rnnd  d^bit  du  lustre  bac^'its:  H  l  uu  ateinr  inrti- 
(:n\U*r^  (M  Vint  d^r^  ^rnirn#:âqui  le  posant  :  fcvaii:  ci<  It  maur  îl  la 
uuftifltz  hu  \r,  fait  sé'chfs  à  l'étuve.  On  le  eu::  f*?iil  duit-  ik  ;onii- 

J*;ii  dit  rpj^î  !♦•  nornhre  dfî5  fabriques  des  divt^rsîî?  >:i:n.^&  A»  Po- 
t<i  i*'*;,  rl^'pijÎH  la  faM'nce  la  plus  commune  jii5*:p:'i  II  ^*ti^  f»>rce- 
lîMfM'  ti'iuhf.  r'îtabiifîs  dans  la  partie  du  Staffordiîrt  1^:1* co  Appelle 
U'  f\ï  AtV'X  d^'H  l'otmies,  était  considérable. 

J*Hi  rite  avrr  quelques  détails  les  deux  plus  remarquables.  Je 
w  (HiiMni  ne  dois  hs  énumérer  toutes  ,  mais  je  dois  indiquer  au 
rrioiriH  (|n^rlqiJffH-ijiies  de  celles  dont  j'ai  entendu  parler  avec 
r|ri('|qiM!diHtinction.  Telles  sont  : 

KuiU'h  Wood  et  fils,  —  à  Burslem.  chef-lieu  du  district  des 
iNih'rii'H.  bMjr  manufacture  est  des  plus  étendues, et  date  de  1794. 
M.  l'ifioch  W(»od  \r.  pcre,  un  des  plus  anciens  fabricants^  a  formé 
d.iM'.  rintéricnr  di»  son  étal)Iissem(?nt  un  Muséum  trèy-intéressant 
pour  1  liÎHtoin»  cérariiicpic!  du  Staffordshire,  en  réunissant  des 
érliJinlillofiH  de  toutes  les  ])i(kes  de  Poteries  propres  à  faire  con- 
fuillir  11"»  pro^irs  dr  Part  dans  cette  partie  de  TAngleterre,  depuis 
le  iiioiiiriil  ou  il  y  est  ne  jus(prà  nos  jours.  Beaucoup  de  ces  échan- 
lilloiiH  mit  («II*  Irouvi's  dans  les  fondations  des  manufactures  dé- 
lniiti»»i  depuis  Ho  ans  (m  i8!t()).  ('/est  à  un  autre  Wood  (Aaron) 
qu'on  atlrihun  la  pnM'iiMisi^  a|)plication  des  ornements  en  relief. 

Mu  iHi(i,  1rs  nianufacturiers  (le  Burslem  s'assemblèrent  sous 
la  pii'nidcncc  du  \('*n(M'al)le  M.  Wood,  ami  du  célèbre  Wedgwood, 
pour  cchibrer  le  eiu(pianli(>uu»  anniversaire  de  l'ouverture  du  ca- 
nal dtî  TrenI  à  la  Mersi^.  M.  Wood  profita  de  cette  circonstance 
pour  faire  eonnm*  l'inauguration  de  son  Musée,  efi  mettant  sous 
liîs  yeux  de  l'assiMulthit^  les  pi(Ne(îs  I(S  plus  instructives  ou  les  plus 
int(ressant(»s  de  c(^tte  collection,  lient  la  générosité  demedonner 
en  iH.ÎG  cpiehpies  pietuîs  «loubles  d(»  cette  collection   pour  le 
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Musée  céramique  de  Sèvres.  Qu'il  en  reçoive  ici  mes  remercie- 
ments publics  (*). 

lly  avait  plusieurs  manufactures  connues  sous  le  nom  de  Spode. 

L'une  était  celle  de  MM.  Spode  etCopeland  à  Hanley,  mainte- 
nant Copeland  et  Garett,  depuis  la  mort  de  Spode.  Elle  était 
d'une  puissance  gigantesque.  Elle  occupait  en  1826  plus  de  600 
ouvriers,  dont  environ  60  femmes.  On  y  allumait  28  fours  par 
semaine  :  8  à  biscuit  et  20  pour  cuire  le  vernis. 

A  l'extrémité  septentrionale  du  district  des  Poteries  est  Stocke- 
upon-Trent,  qui  renferme  dans  son  arrondissement  onze  fabri- 
ques, parmi  lesquelles  on  remarque  celles  d'un  second  Spode  et 
de  M.  Minton,  un  des  hommes  les  plus  ingénieux  et  des  plus 
instruits  dans  la  connaissance  des  argiles  à  Poteries.  Il  a  com- 
mencé en  1 7g3  la  fabrication  de  la  faïence  imprimée  en  bleu. 

Un  troisième  fabricant  du  même  nom ,  M.  Josiah  Spode ,  établi 
dans  le  centre  de  Stocke,  dès  1784,  dans  une  situation  très- 
avantageuse,  couvre  de  ses  bâtiments  une  étendue  de  plusieurs 
acres.  On  y  fait  toutes  les  sortes  de  variétés  de  faïence  et  de  Po- 
terie. C'est  dans  cette  fabrique  que  le  felspath  a  été  introduit  dans 
la  porcelaine  tendre,  pour  la  première  fois,  par  le  père  du  pro- 
priétaire actuel ,  ce  qui  a  donné  à  cette  porcelaine  une  finesse 
qu'elle  n'avait  pas  auparavant  et  un  éclat  tout  nouveau. 

C'estàShelton,  qui  est  dans  le  centre  des  districts,  que  sont 
situées  les  fabriques  de  MM.  J.  et  W.  Ridgway  et  de  M.  Baddeley. 
On  attribue  également  à  Baddeley  l'introduction  des  faïences 
fmes  imprimées  en  bleu,  répandues  maintenant  sur  tous  les  points 
du  globe. 

Pour  suivre  l'ordre  géographique  que  je  me  suis  imposé ,  j'au- 
rais dû  parler  immédiatement  après  celle  d' Arboras  des  fabriques 
françaises  qui  vont  suivre.  Mais  la  ressemblance  des  procédés, 
l'importance  des  fabriques ,  la  facilité  que  j'ai  eue  de  les  étudier  , 
m'ont  conduit  à  laisser  à  la  suite  les  unes  des  autres  les  fabriques 
de  Creil ,  de  Montereau ,  de  Sarreguemines ,  de  Mettlach  et  de 

(>)  Je  viens  d'apprendre  que  le  respectable  doyen  des  Potiers  instruits  du  Staf- 
fordsliire  est  mort  en  18A0. 
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Vaudrevange.  Je  rentre  en  France  pour  y  signaler  encore  quelques 
fabriques  de  faïence  fine. 

Je  parlerai  ensuite ,  mais  brièvement ,  des  fabriques  hors  de 
France  que  j'ai  eu  occasion  de  visiter. 

France.  —  valentîne  et  ToalooM ,  par  !ifM.  Fouque  et  Ârnoux. 
—  C'est  une  des  plus  curieuses  de  France,  la  seule  qu'on  connût 
dans  le  Midi  dès  1780,  bien  avant  celle  de  Bordeaux. 

Les  parents  de  M.  Arnoux,  fondateurs  de  cet  établissement, 
avaient  fait  à  Apt ,  en  Provence ,  une  Poterie  marbrée ,  au 
moyen  d  un  mélange  d'argiles  de  même  retraite,  mais  de  cou- 
leurs différentes ,  et  vernissée  au  plomb  sulfuré  (alquifoux).  C'est 
aussi  un  des  établissements  céramiques  des  plus  vastes  et  des  plus 
importants  sous  beaucoup  de  rapports.  Il  fait  principalement  de 
la  faïence  fine ,  mais  les  propriétaires  ont  nouvellement  ajouté  à 
leurs  travaux  la  fabrication  de  la  porcelaine  dure,  et  celle  des  grès 
pour  tuyaux.  J'en  parlerai  à  leur  classe. 

Les  principaux  matériaux  employés  sont  : 

Une  argile  plastique  brune,  qui  devient  blanche  au  feu. 
Une  argile  magnésifère  blanche. 
Du  silex  pyromaque. 

Le  vernis  est  fritte. 

La  pâte  cuite,  ce  qu'on  appelle  le  biscuit,  est  sonore  et  tenace, 
et  peut  résister  à  des  pressions  très-puissantes.  Le  vernis  est  dur, 
et  n'est  point  fendillé  par  les  changements  brusques  de  tempéra- 
ture qui  se  rencontrent  dans  les  usages  culinaires,  tels  que  le 
passage  subit  de  l'eau  froide  à  l'eau  bouillante. 

Cette  glaçure  est  dillicilement  entamée  par  le  fer  aciéreux  du . 
couteau ,  et  elle  résiste  sans  noircir  et  même  sans  s'iriser ,  à  l'ac- 
tion très -puissante  des  hydrosulfures  alcalins,  qui  noircissent 
les  vernis  de  la  plupart  des  faïences  fines  répandues  dans  le  com- 
merce. 

MM.  Fouque  et  Arnoux  ont  successivement  fait  dans  leur  fa- 
brique beaucoup  d'agrandissements ,  beaucoup  d'augmenta- 
tion en  ouvriers  et  travaux ,  et  surtout  beaucoup  d'améliorations. 
Je  reviendrai  sur  ceux  qui  sont  relatifs  au  grès  cérame  à  l'article 
de  cet  ordre ,  mais  je  dois  signaler  une  faïence  fine  dont  la  gla- 
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cure ,  brillante  et  dure ,  ne  renferme  aucune  partie  d'oxyde  de 
plomb.  C'est  en  1 834  qu'ilsont  mis  cette  Poterie  à  Texposition,  et 
alors  l'emploi  de  l'acide  borique  n'était  pas  connu  comme  il  l'est 
actuellement. 

Ils  ont  su  transformer  un  biscuit  de  Poterie  fine,  à  pâte  rouge, 
faite  avec  une  argile  rouge  de  Castres,  département  du  Tarn,  en 
une  espèce  de  grès-cérame  noir,  en  cémentant  ce  biscuit  dans 
de  la  poussière  de  charbon  de  bois  :  fait  fort  remarquable,  et  que 
j'ai  négligé  de  citer  à  l'article  de  l'influence  du  charbon  sur  les 
pâtes  céramiques. 

ebantllly,  à  4o  kil.  au  N.  de  Parli.  —  M.  Bastenaire  d'Aude- 
nard ,  qui  a  dirigé  les  travaux  de  cette  fabrique  en  1 83o ,  a  cher- 
ché à  employer  dans  la  fabrication  de  la  faïence  fine  d'autres 
argiles  que  celles  de  Montereau.  Il  a  essayé  successivement  et 
avec  succès  : 

L'argile  de  Neuvy-sur-Loir ,  d'abord  avec  silex  seulement. 

Puis  avec  silex  et  5  pour  loo  de  fritte;  puis  if  a  fait  une  autre 
pâte  avec 

Argile  de  Neuvy  et  argile  du  Devonsbire ,  aa 71 

Sable  quarzeux  d'Aumont 19 

FrlUe 10 

100 

Le  tout  sans  silex.  L'argile  de  Montereau  pourrait  remplacer 
celle  du  Devonshire. 

Dans  une  troisième  composition,  destinée,  pour  ainsi  dire, 
aux  départements  du  nord-ouest  de  la  France,  M.  Bastenaire  a 
employé ,  à  peu  près  dans  les  proportions  suivantes  : 

Argile  de  Kemevel ,  commune  de  Ploérmel  (Morbihan) 73 

Silex ,  comme  à  l'ordinaire 32 

Collyrite  de  Port-Louis 5 

100 

Il  assure  que  ces  compositions  ont  donné  un  très-bon  biscuit 
de  faïence  fine. 


:.  —  M.  Johnston ,  ancien  maire  de  cette  ville ,  y  a 
fondé,  en  i834)  une  immense  Hibriquede  faïence  fine  qui  avait 
déjà  mis  des  pièces  assez  belles  à  l'exposition  de  iSSg. 
Elle  s'est  encore  perfectionnée,  et  vient  (i843)  d'envoyer  au 
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Musée  céramique  de  Sèvres,  des  pièces  variées,  d'un  façonnage 
et  d'un  éclat  de  glaçure  qui  ne  paraissent  pas  inférieurs  aux  plos 
belles  faïences  fines  anglaises. 

La  légèreté  des  vaisselles  de  faïence  fine  et  les  formes  pures  el 
élégantes  que  Wedgwood  a  su  donner  à  cette  Poterie ,  dès  son 
origine,  comparées  avec  la  lourdeur  d'aspect  et  réelle  de  la  faïence 
émaillée,  telle  qu'elle  avait  dégénéré,  ont  fait  rechercher  cette 
nouvelle  Poterie  dans  toute  l'Europe.  On  a  eu  partout  cependant 
assez  de  peine  à  l'établir.  Peu  de  pays  sont  même  par\'enus  à  la 
faire  aussi  bit  n ,  et  suitout  à  des  prix  aussi  bas  qu'en  Angleterre. 
Nous  venons  de  voir  ce  qu'on  avait  fait  en  France,  à  cet  égard, 
depuis  1780  jusqu'à  nos  jours;  nous  allons  jeter  un  coup  d*œil 
sur  les  principales  fabriques  du  reste  de  l'Europe. 

II  y  a  à  Caroage ,  près  Genève ,  une  petite  fabrique  de  faïence 
fine,  établie  en-  1800  par  M.  Baylon.  Elle  ne  m'a  offert  qu'une 
particularité,  c'est  que,  pour  dégraisser  la  pâte,  composée  d'ar- 
gile plastique  de  Valendar  et  d'un  peu  de  craie ,  on  n'emploie  ni 
du  sable,  ni  du  silex  broyé,  mais  une  fritte  faite  exprès,  com- 
posée de  sable  et  de  verre  pilé ,  qui  devient  violâtre  par  Tacte  du 
fiittage.  On  l'introduit  dans  la  pâte  à  peu  près  dans  la  proportion 
de  S  à  ()  pour  100. 

(It'tte  pâte  est  courte,  néanmoins  elle  se  travaille  assez  bien 
sur  Itî  tour  à  éb&ucher  et  sur  le  tour  à  tournasser. 

Le  four  est  ce  qu'on  appelle  four  carré ,  ou  demi-cylindre  cou- 
ché ,  assez  haut ,  avec  un  foyer  porté  très  en  avant.  On  y  cuit  tout. 
Sous  la  voûte  du  laboratoire,  on  fait  la  fritte  pour  la  pâte,  el  le 
cristal  pour  la  glaçure;  dans  la  partie  inférieure  du  laboratoire, 
le  biscuit,  et  dans  les  parties  supérieures  la  faïence  vernissée. 

L'imperfection  de  cette  faïence  se  ressentait  un  peu  de  la  trop 
grande  simplicité  de  ces  procédés. 

A  Poppebdorf,  village  tenant  à  Bonn,  est  une  petite  fabrique 
de  faïence  fine  appartenant  (i83())  à  M.  Luidwig  Wessel.  — 
La  pâte  de  celle  faïence  a  pour  base  la  belle  argile  plastique  de 
Valendar  près  Coblentz.  La  partie  dégraissante  est  un  sable 
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quarzeux  très-blanc  qui  vient  de  Roesdorf.  On  ajoute  à  ce  pre- 
mier mélange  un  peu  d'argile  figuline  sableuse  de  Worms,  qu'on 
a  soin  d'éplucher,  et  pour  blanchir  la  masse,  environ  lo  p.  o/o 
de  craie. 

Il  y  a  deux  fours  :  l'un ,  qu'on  appelle  le  four  anglais,  est  cy- 
lindrique à  sept  alandiers.  Il  a  une  enveloppe  conique  extérieure. 
On  y  cuit  le  biscuit  à  la  houille ,  dans  un  foyer  très-simple  et 
sans  grille?  L'autre,  qu'on  nomme  le  four  français,  est  en  effet, 
comme  nos  fours  à  faïence  émaillée ,  en  demi-cylindre  couché. 
On  y  cuit  le  vernis  au  bois. 

A  Bairenth,  dans  le  faubourg  Saint-Georges,  M.  J.-C. 
Schmidt  a  établi  une  manufacture  où  l'on  fabrique  de  la  porce- 
laine dure,  du  grès-cérame,  sur  lequel  je  reviendrai,  et  de  la 
faïence  fine  ( Steingut). 

La  base  de  cette  faïence  est  de  l'argile  plastique  d'Ehenfeld 
près  d'Ambergen  Bavière.  Elle  est  blanche  et  un  peu  talqueuse. 

Il  n'y  a  pas  de  Tour  particulier  pour  cuire  la  faïence,  on  la 
place  tantôt  dans  le  four  à  grès,  tantôt  dans  le  four  à  porcelaine. 

Cette  faïence  fine  m'a  paru  assez  belle ,  et  les  ornements  en 
relief  qui  la  décorent  sont  pour  moi  de  bon  goût. 

En  Bohème.  —  A  une  lieue  et  demie  de  OarUbad  ,  se  trouve 
la  fabrique  de  faïence  fine  d'Altrohiau ,  appartenant  à  M.  Nowotny. 
La  fabrication  se  fait  en  général  comme  à  l'ordinaire. 

L'argile  plastique  vient  de  Zedlitz ,  à  peu  de  distance  de  Garls- 
bad.  On  ajoute  pour  la  dégraisser,  non-seulement  du  quarz,  mais 
un  peu  de  kaolin ,  qui  est ,  comme  on  l'a  déjà  dit ,  assez  abondant 
près  Carlsbad. 

Le  four  dans  lequel  on  cuit  l'émail  est  cylindrique  à  douze 
alandiers,  dont  les  foyers  sont  du  même  système  que  ceux  de 
M.  Fischer,  fabricant  de  porcelaine  dans  la  vallée  de  Carlsbad , 
dont  je  parlerai  en  son  lieu.  Ce  four  est  très-bas,  ayant  environ 
4  mètres  de  diamètre,  il  n'a  que  3  mètres  de  hauteur.  Néan-; 
moins  il  tire  bien  et  également.  Il  y  a  à  la  voûte  3  rangées  de 
petits  carneaux;  mais  point  de  grand  carneau  ou  cheminée  cen- 
trale. On  cuit  au  bois. 

Le  biscuit  se  cuit  dans  un  four  en  demi-cylindre  couché.  Le 
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premier  planoln^r,   sur  lequel  les  pièces  sont  placées  daoO 
cazpties .  a  r.iiiquante-six  petits  carneaux  disposés  en  échiquier.  \ 
On  cuit  au  lignite,  :^i  abondant  et  si  bon  dans  les  environs  def 
<]artsbad. 

Saèd«.  —  J'ai  visité  en  1 834 1  à  Hontrud ,  près  stocbkjolai 
tmc  fabrique  de  faïence  qui  était  déjà  trcs-reitiarquaWe.  J'ai  e 
tjccasion  de  citer  dans  l'oxposé  des  procédés  généraux  de  fabrica- 
tion plusieurs  innovations  introduites  dès  lors  dans  les  procéda. 

Elle  fut  établie  premièrement  à  Marieberg  et  eut  pour  fondateur 
M.  Geyer,  en  1  jio.  On  n'y  fit  d'abord  que  de  la  faïence  émaillér, 
mais  déjà  d'assez  grandes  pièces.  Oncontinnacc  genre  de  faïence 
jusqu'en  1810. 

J'ai  vu  un  grand  plateau  de  lâble  à  toilette  à  rebords,  ayant  I 
près  d'un  mètre  de  long  (90  cent,  sur  tio  cent,  de  large).  IJn  Irfe-  I 
grand  poi^leà  la  suédoise,  fait  depuis  3oans,  servant  joumfille- 
ment  tous  les  hivers ,  qui  sont  longs  dans  ce  climut  ;  il  était  encora 
en  bon  état,  n'étant  altéré  que  par  quelques  fissures.  Il  a  t^lé  fa- 
briqué avec  l'argile  d'Upsal. 

ftlais  depuis  quelques  années  on  ne  fait  pins  que  de  la  faîouci' 
Une  qu'on  nomme  oâglo posilin ,  fausse  porcelaine,  par  0 
sition  avec  Sgla  posltin ,  ou  la  vraie  porcelaine  dure. 

La  pAte  de  cette  faïence  est  d'une  composition  trés-c 
quée.  D'après  le  registre  de  la  fabrique ,  traduit  pour  moi  par 
M.  Berzélius,  que  je  me  glorifie  d'avoir  eu  poor  introducteur  nr 
près  de  H.  Geyer  fils,  propriétaire  actuel  de  cette  fàbriqii' 
pAle  était  composée  comme  il  suit  : 

Argile  dn  Valendir  non  Iivét 

U«langp.  d'irgile  de  Valendaret  d'argile  d«  DtmnMrc.  ' 

p»n\e$  ^gale* 

Acflle  de  Bornholm  lavée 

Fel«|>ath  Tondu  et  bror' 

Craie  de  Hiinrae  cri  bite 

Silex  pfromique  brojé. 


I^s  matières  dures  séchées  sont  broyées 
<ales  et  les  matières  dures  délayées  sont  I 
horizontales.  Une  machine  à  vapeur  fui 
le  tambour  tournant  dont  on  va  parle' 
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On  lave  les  argiles  dans  une  caisse  de  bois  cylindrique  ou  tam- 
bour T^  placée  verticalement  et  tournant  constamment  sur  son  axe, 
qui  est  horizontal.  L'argile  y  est  amenée  à  l'état  pulvérulent  par  un 
canal  en  bois B,  qui  la  conduit  dans  la  caisse  par  la  grande  ouverture 
centraleO.  Un  cours  d'eau rapideEyestamené  de  laméme  manière, 
et  tombant  constamment  et  avec  force  sur  la  poudre  argileuse,  il 
la  délaye  et  la  verse  par  l'ouverture  opposée  V  dans  des  caisses  à. 
laver  C'  et  C",  qui  se  succèdent  comme  pour  le  minerai  de  fer  en 
grain.  Le  croquis  ci-dessousn*7oéclairciracette  brève  description. 

Toutes  les  matières  argileuses  la- 
vées et  les  pierres  pulvérisées  sont 
mêlées  ensemble,  malaxées,  etc. 

Cette  barbotine  est  amenée  à  l'é- 
tat pâteux  par  un  simple  raffermis- 
sement à  Tàir  libre  dans  de  grandes 
caisses  à  bord  incliné  du  côté  du 
midi,  à  couvercle  relevé  dans  le  beau 
temps  à  environ  45*,  et  refermé 

aussitôt  qu'il 
vient  à  pleu- 
voir, pour  être 
relevé  immé- 
diatementaprès 

la  pluie.  Cette  manœuvre  se  fait  facilement  et  très-rapidement,  et 
jamais  les  pâtes  ne  sont  rafTermies  dans  des  bassins  à  feu.  II  m  a 
paru  remarquable  que  ce  moyen  soit  suflSsant  dans  un  pays  où  la 
saison  chaude  et  dessiccative  est  de  peu  de  durée.  11  est  vrai  que 
la  consommation  de  la  pâte  n'est  pas  portée  aussi  loin  que  dans 
les  grandes  fabriques  d'Angleterre  et  de  France. 

La  composition  de  la  glaçure  n'est  pas  moins  compliquée  que 
celle  de  la  pâte  : 


Silex  pyromaque.  .  .  . 
Argile  de  Valendar  .   . 

AIuo 

Potasse 

Blinium 

Bleu  de  cobalt  {itnalt). 


350 
60 
102 
170 
282 
0 

1000 
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On  fond  toutes  ces  matières  sans  frittage  préalable;  elles  se  réduisent  à  1600. 

On  prend  de  cette  matière  vitreuse 598 

Et  on  y  ajoute  : 

Carbonate  de  plomb  ou  céruse  blanche 74 

Minium 83 

Felspath 90 

Verre 90 

Flux  composé  de  minium ,  silex  et  borax 65 

1000 

La  glaçure  est  mise  par  immersion. 

Les  Gazettes  à  assiettes  sont  faites  avec  Targile  plastique  de 
Scanie.  Elles  vont,  m'a  assuré  M.  Geyer,  jusqu^à  deux  cents  fois 
au  feu 

Les  fours  étaient  rectangulaires.  Ce  sont  les  fours  à  faïence 
qu'on  appelle  carrés,  et  que  j'ai  si  souvent  cités.  Les  faïences 
sont  cuites  au  bois  de  sapin  fendu. 

Le  feu  de  biscuit  dure  3o  heures.  On  cuit  les  pièces  vernissées 
dans  un  four  distinct. 

La  machine  à  vapeur  qui  fait  mouvoir  les  moulins  à  broyer  les 
matières  dures,  est  également  employée  à  faire  marcher  les  tours 
à  ébaucher,  deux  tours  à  tournasser,  et  un  tour  à  faire  les 
bords. 

J'ai  vu  marcher  tous  ces  tours  en  même  temps ,  sans  embarras 
pour  l'ouvrier,  qui  travaille  sans  se  fatiguer  avec  une  rapidité  re- 
marquable, et  fait  dans  sa  journée ,  assure-t-on,  un  bien  plus 
grand  nombre  de  pièces. 

Le  procédé  de  décoration  par  voie  d'impression  est  connu  de- 
puis longtemps  dans  cette  fabrique.  On  a  d'abord  imprimé  sur 
faïence  émaillée ,  et  j'ai  vu  une  vieille  écritoire  portant  un  dessin 
très-bien  gravé  et  bien  imprimé ,  en  1 760 ,  quand  la  rrixnufacture 
était  à  Marieberg.  On  y  imprime  toujours,  tant  sur  biscuit  que  sur 
vernis.  Mais  le  procédé  n'avait  pas  suivi  à  Rorstrand  les  progrès 
qu'il  avait  faits  en  Angleterre  et  en  France ,  car  on  applique  le  pa- 
pier imprimé  avec  la  main ,  on  l'y  fait  adhérer  avec  des  lissoirs 
en  silex  -,  mais  on  ne  pouvait  le  détacher  qu'en  le  brûlant  (*). 

(''Le  Musée  céramique  de  Sèvres  possède  une  suite  complète  des  matières  pre- 
mières et  des  principaux  produits  de  cette  fabrique,  quMl  doit  i  la  libéralité  de 
M.  Geyer. 
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Faïence  fine  du  temps  d'Henri  IL 

La  faïence  fine  présente  dans  son  histoire  une  particularité 
peut-être  unique  et  tout  à  fait  remarquable. 

On  connaît  dans  plusieurs  collections  de  curiosités  et  chez  quel- 
ques particuliers  des  pièces  de  faïence  fine  décorées  dans  le  style 
de  la  renaissance ,  mais  peut-être  avec  plus  de  goût  et  d'élégance 
que  beaucoup  d'objets  du  même  genre  et  de  cette  même  époque. 

Cette  décoration  se  compose  généralement  de  zones  jaune  d*o- 
cre,  lisérées  de  brun  foncé,  enlacées  dans  le  style  un  peu  arabe, 
et  de  petites  figures ,  de  têtes ,  de  mascarons ,  d'un  caractère  très- 
tranché,  modelés  avec  finesse. 

Les  formes,  aussi  du  style  de  ce  temps,  n'ont  rien  d'exagéré^ 
assez  souples  de  contours ,  elles  ne  sont  riches  que  d'ornements. 

Les  pièces  sont  minces  et  légères. 

La  pâte  est  fine ,  très-blanche ,  peu  dure ,  absorbante.  Quel- 
ques figures  d'animaux,  d'un  jaune  d'ocre  extérieurement,  ont 
une  pftte  légèrement  rosâtre. 

Le  vernis ,  assez  également  étendu  et  très-glacé ,  est  cependant 
fort  mince.  Il  est  un  peu  jaunâtre.  Enfin  il  est  transparent. 

On  connaît  en  France,  dans  différents  cabinets,  environ  iy 
pièces  de  cette  belle  faïence  ('),  ayant  toutes  plus  ou  moins  les 
caractères  que  je  viens  de  signaler  ^  mais  on  n'a  aucune  connais- 
sance ni  de  la  manufacture  où  elle  a  été  fabriquée ,  ni  môme  du 
pays  où  pouvait  être  située  cette  fabrication ,  ni  exactement  de 
l'époque  où  elle  a  eu  lieu.    (Voir  Additions,  t.  II,  p.  695.) 

On  peut  cependant  arrivei  assez  sûrement  à  cette  dernière  no- 
tion, d'abord  par  le  style  des  formes  et  ornements  qui  se  rappor- 
tent à  celles  du  commencement  du  xvi*  siècle,  ensuite  en  re- 
marquant sur  quelques  pièces  moins  parfaites  que  les  autres  la 
salamandre  et  quelques  insignes  de  François  I",  puis  sur  un  grand 
nombre  de  ces  pièces,  et  ce  sont  les  plus  belles,  soit  les  armes 

(>)  Les  plus  reroarquablessont  possédées  à  Paris  par  M.  Sauvageot,  par  M.OdIot, 
par  M*,  le  comte  Pourtalès ,  par  M.  Préaux ,  qui  en  a  réuni  huit  pièces  très-ln- 
stnictlTes ,  dont  un  grand  chandelier  couvert  de  charmants  ornements  en  relief, 
enfin  par  le  Musée  céramique  de  Sèvres ,  qui  n'en  possède  que  deux.  A  Londres , 
on  volt  chez  M.  Antony  de  Rothschild  la  belle  aiguière  qui  a  été  achetée  à  la  vente 
de  H.  de  Monville. 
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de  France  et  la  devise  d'Henri  11 ,  soit  même  uniquement  cette 
devise  (les  trois  croissants  entrelacés).  On  peut  en  conclure  que 
ces  pièces  ont  été  fabriquées  sous  le  rè^e  de  ces  princes ,  et  vers 
répoque  qu'on  a  indiquée  plus  haut. 

On  sait  que  la  plupart  de  ces  37  pièces  viennent  du  sud-ouest 
de  la  France,  de  Saumur,  de  Tours,  et  notamment  de  Thouars. 
saufs  ou  3  qui  ont  été  rapportées,  dit-on ,  d'Italie  et  d'Espagne. 
Celles  qui  sont  à  Londres  ont  été  achetées  en  France.  Ce  sont  en 
général ,  excepté  quelques  pièces,  comme  salières  et  sucriers  ova- 
les, des  pièces  diverses  d'ornements,  telles  que  coupes,  aiguières, 
une  sorte  de  vases  qu'on  a  nommés  biberons ,  PL  xxxvii ,  fig.  a. 

La  fabrication  de  cette  faïence  a  été  très-soignée,  je  viens  de  le 
dire.  Mais  elle  est  remarquable,  à  en  juger  parles  pièces  brisées 
que  j'ai  vues,  et  surtout  par  le  fragment  du  Bfusée  céramique  de 
Sèvres  représenté  PL  xxxvii,  fig.  5  A  et  B.  Le  nu  de  la  pièce  a  été 
d'abord  fait  sans  aucun  relief  ni  ornement.  Il  n'a  point  été  tourné, 
mais  moulé  mince ,  raffermi  et  mis  à  égale  épaisseur  par  tampo- 
nage  régulier.  On  ne  peut  en  douter  en  voyant  les  dépressions  à 
peu  près  circulaires  et  disposées  en  lignes  que  montre  le  dessous 
d'un  grand  nombre  de  pièces,  notamment  celle  qui  est  repré- 
sentée PI.  XXXVII, ^gr.  I.  Cette  première  couche  a  été  recou- 
verte comme  par  engobage  d'une  croûte  très-mince  de  même 
pâte,  sur  laquelle  on  a  placé  les  ornements,  les  têtes  et  le  ver- 
nis. Cette  seconde  couche  n'est  point  une  exception  due  à  une 
faute  de  fabrication;  elle  a  été  mise  avec  intention,  comme  le 
prouve  le  chiquetage  que  Ton  voit  surlaplaceD  du  fragment  figuré 
PI.  xxxvn,y/gr.  5,  B. 

J'ai  voulu  me  rendre  compte,  et  apprendre  aux  Potiers  qui 
peuvent  l'ignorer,  de  quelle  manière  les  ornements  de  diverses 
couleurs  incrustés  dans  la  pâte  avaient  pu  y  être  placés,  et  met- 
tre en  exécution,  ainsi  que  je  Tai  fait  pour  les  vases  grecs,  le 
procédé  que  nous  présumons  avoir  été  suivi.  M.  Régnier  a  donc 
fiiit  en  porcelaine  une  imitation  parfaite  de  la  coupe ,  PL  xxxvii, 
fig,  I ,  et  voici  comment  il  s'y  est  pris. 

On  grave  sur  le  modèle  en  plâtre  (rfMA)  la  place  du  liséré  brun 
(n) ,  qui  entoure  les  zones  (b)  ou  espèce  de  rubans  entrelacés ,  on 
moule  ce  modèle ,  et  le  liséré  se  présente  alors  en  lignes  sail- 
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iantes  (b)  sur  le  moule  (/MB).  On  place  sur  ce  moule  et  entre 
toutes  ces  lignes  saillantes  une  couche  mince  de  la  pâte  blanche 
qui  doit  faire  le  fond  général  de  la  pièce,  puis  on  enlève  par  les 
moyens  connus  la  pâte  blanche  qui ,  entre  les  lignes  saillantes ,   . 

tient  la  place  des  zones  de 
couleurs,  on  la  remplace 
parla  pâtejauneou  de  toute 
autre  couleur  qui  doit  for- 
mer les  zones  colorées  {z). 
On  affleure  le  tout  en  enle- 
vant avec  une  lame  ce  qui 
excède  les  lignes saillante^s. 
N»  71.  Ensuiteon  étend  par  croûte 

et  par  tamponnage  la  couche  de  pâte  de  faïence  P  qui  doit  former 
le  corps  de  la  pièce ,  on  démoule ,  on  a  la  pièce ,  avec  les  zones 
jaune  fauve  (z).  et  à  la  place  du  liséré  les  sillons  profonds  (nn). 
On  remplit  les  sillons  (n)  avec  de  la  pâte  brune  ^fig,  P,  on  enlève 
l'excédant  avec  une  gradine,  de  manière  à  mettre  tout  de  niveau. 
On  cuit  en  biscuit ,  puis  on  met  en  vernis. 
On  sent  qu'on  peut  varier  à  volonté  les  formes  des  zones  et 
des  lisérés,  et  de  même  les  couleurs. 

J'ai  dit  que  la  couleur  dominante  des  ornements  était  le  jaune 
d'ocre  foncé",  mais  ce  n'est  pas  la  seule.  On  y  voit  du  vert,  du 
violet,  du  noir,  du  bleu,  et  plus  rarement  un  rouge  assez  sem- 
blable à  celui  qu'on  nomme  en  Angleterre /?z/z A  co/owr,  couleur 
d'oeillet.  (Voir  la  salière  du  cabinet  Sauvageot,  PI.  xxxiii ,  fig.  6 
A,  B. 

Je  sais  maintenant  à  quelle  classe  on  doit  rapporter  cette 
Poterie.  Tous  les  caractères  extérieurs  et  les  caractères  chimiques 
rétablissent. 

Cette  Poterie  a  été  analysée  dans  le  laboratoire  de  Sèvres  par 
M.  Salvetat.  Il  a  trouvé  la  pâte  composée 

De  silice 59 

D'alumine /î0,2& 


90,24 


Poiot  de  chaux ,  point  de  magnésie,  une  trace  de  fer. 
II. 
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C'est,  comme  on  le  voit,  une  véritable  faïence  fine,  un  vrai 
cailloutage  tout  à  fait  exempt  de  chaux.  Cuite  au  grand  feu  àft 
porcelaine,  cette  pâte  conserve  ses  arêtes  les  plus  déliées,  et 
reste  d'un  blanc  pur. 

I^  petite  quantité  de  vernis  qu'on  a  pu  en  détacher  n'a  pas 
permis  d'en  faire  une  analyse  complète  ;  mais  M.  Salvetat  s'est  as- 
suré par  des  essais  suffisants  qu'il  ne  contenait  point  d'étain , 
métal  qui  est  le  caractère  des  vraies  faïences  communes,  même 
de  c(îlle  de  Bernard  Palissy ,  qui  se  rapproche  d'ailleurs  beaucoup 
des  faïences  fines  par  la  nature  de  sa  pÂte,  à  peine  calcarifère, 
comme  on  l'a  vu  à  l'article  des  faïences  communes. 

Voilà  donc  une  faïence  fine  d'une  très-belle  pâte,  très-bien 
caractérisée,  évidemment  faite  en  France  dans  le  milieu  du 
wi""  siècle,  et  par  conséquent  bien  antérieure  au  premier  essai 
de  la  faïence  fine  anglaise,  en  le  reportant  même  à  1680,  c'est- 
à-dire  vers  la  fin  du  xvii*^  siècle,  et  à  plus  forte  raison  aux 
earthen  ware,  cream  colour  eXqueen'siJcareAe  Wedgwood, 
c{ui  datent  des  premières  années  du  xviii*  siècle.  Comment  n'a- 
t-on  pas  continué  une  si  belle  fabrication?  C'est  qu'elle  était  plus 
d'art,  de  curiosité,  de  luxe,  que  d'industrie;  c'est  que  la  faïence 
commune,  qui  avait  aussi  reçu  de  l'art,  en  Italie  et  en  France, 
beaucoup  de  belles  qualités ,  et  qui,  en  raison  de  ses  matériaux, 
beaucoup  plus  communs  que  l'argile  plastique ,  pouvait  être  faite 
partout ,  avait  pu  être  livrée  à  l'industrie  qui  en  a  soutenu  et 
répandu  la  fabrication. 

C'est  donc  un  exemple  unique  d'une  fabrication  entièrement 
nouvelle  pour  le  siècle  où  elle  a  été  faite ,  qui  est  née ,  a  été 
portée  tout  de  suite  à  une  grande  perfection ,  et  a  cessé  tout  à 
coup  sans  qu'on  sût  par  qui ,  ni  dans  quel  lieu  elle  avait  été  pra- 
tiquée. 

M.  Pothier,  bibliothécaire  de  la  ville  de  Rouen ,  a  fait  un  article 
très-délaillé  et  très -judicieux  sur  celte  faïence,  en  décrivant  dans 
le  texte  de  l'ouvrage  de  R.  X.  Willemain,  intitulé  Mouumems 
français  inédits  ^  la  belle  aiguière  du  cabinet  de  Monville  (*). 


(t)  Up  volume  In-folio,  t.  I*',  1839,  p.  05.  La  planche  289  représente  celte 
aiguière.  Elle  a  été  vendue  2,300  fr.  à  M.  \ntony  Rottiscliild  de  Londres. 
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Il  a  émis  le  premier  l'opinion  que  j'ai  adoptée,  que  ces  faïences 
si  parfaites,  et  qui  n'avaient  eu  qu'un  temps  très-court  de  fabri- 
cation, appartiennent  principalement  au  règne  d'Henri  II,  qu'elles 
n'étaient  ni  du  genre  des  faïences  italiennes  de  Luca  délia  Robia, 
ni  de  celui  des  Majolica ,  ni  même  de  celui  des  faïences  de  Ber- 
nard Palissy,  qu'elles  les  avaient  précédées  de  plus  de  5o  ans,  que 
leur  pâte  et  leur  vernis  appartenaient  à  la  faïence  qu'on  nomme 
terre  de  pipe,  ce  qu'a  prouvé  l'analyse  que  j'en  ai  donnée  plus 
haut.  Enfin  il  a  indiqué  avec  l'exactitude  d'un  sagace  observateur 
ce  qu'il  y  a  de  remarquable  dans  les  procédés  de  fabrication. 

Appendice  aux  faïences  fines. 

ZiSS  PIPES. 

Je  suis  encore  forcé  ici  de  m'écarter  des  principes  de  classifica- 
tion que  j'ai  admis,  et  de  grouper  certains  objets  plutôt  par  leur 
destination  tranchée  que  par  la  nature  de  leur  pâte. 

Telles  sont  les  pipes.  On  sait  qu'il  y  en  a  de  toute  matière,  en 
terre  argileuse  rouge ,  en  pierre ,  qu'on  nomme  écume 
d  e  m  e  r,  qui  est  un  silicate  de  magnésie  naturel,  en  porcelaine , 
et  même  en  bois,  garni  intérieurement  d'un  fourneau  de  métal. 

Mais  comme  les  plus  ordinaires,  celles  qu'on  fabrique  le  plus 
en  grand ,  au  meilleur  marché  possible ,  sont  en  pâte  argileuse 
cuite,  à  peu  près  de  même  nature  que  celle  de  la  faïence  fine, 
c*est  après  cet  ordre  que  je  crois  devoir  placer  la  fabrication  des 
pipes.  Elle  est  d'autant  plus  à  sa  place ,  que  la  grande  fabrication , 
celle  qui  a  des  procédés  tout  particuliers,  ne  s'applique  qu'aux 
pipes  de  cette  nature  de  pâte. 

N'ayant  point  eu  .occasion  de  suivre,  avec  l'assiduité  nécessaire 
pour  la  bien  connaître,  aucune  fabrique  de  pipes,  je  suis  obligé 
de  prendre  en  grande  partie  ce  que  je  vais  en  dire  dans  le  traité 
fait  par  Duhamel  du  Monceau ,  en  177 1 ,  pour  les  arts  et  métiers 
de  l'Académie  des  sciences. 

Les  principes  de  fabrication  des  pipes  de  terre  argileuse  sont  à 
près  les  mêmes  en  France,  en  Angleterre,  en  Flandre,  en 
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Hollande:  mais,  dans  chacun  de  ces  pays,  il  y  a  quelques  dilEé- 
rences  dans  la  fabrication ,  et  d'assez  grandes  dans  la  cuisson. 

Je  prendrai  la  description  générale  des  procédés  de  cette  iii- 
dustrit^  dans  la  fabiication  flamande  et  hollandaise,  comme  celle 
qui  me  parait  la  plus  usitée  et  la  plus  complète.  J'indiquerai, 
soit  après  ma  description .  soit  à  mesure ,  les  différences  notables 
de  procédés  :  il  ne  sera  d*abord  mention  que  des  pipes  en  terre 
blanche  «  dites  pipes  hollandaises. 

Gompotition  de  la  pâte.  —  Une  première  particularité  de 
cette  fabrication  «  c*est  la  grande  attention  et  le  soin  minutieux 
qu'il  faut  apporter  dans  le  choix  et  la  préparation  de  Targile  qui 
doit  constituer  à  elle  seule  la  pâte ,  et  Tabsence  de  tout  mélange 
ou  addition  d'autres  matériaux  avec  cette  argile,  et  même  de 
tout  lavage  proprement  dit.  La  préparation  de  la  pâte  consiste 
uniquement  dans  Tépluchage  soigneux  de  Targile  choisie,  Thu- 
mtvtation ,  le  broyage,  battage,  malaxage  de  cette  argile,  de  ma- 
nière à  en  faire  une  masse  à  texture  fine  et  parfaitement  ho- 
mogène. 

L'argile  plastique,  exempte  de  chaux,  comme  l'a  très-bien 
établi  il  y  a  hmgtemps  M.  Rigault.  en  distinguant  soigneusement 
cette  argile  des  marnes .  n'étant  point  trop  sableuse  ni  trop  grasse, 
cuisant  d'un  l>eau  blanc  à  la  tempéi*ature  à  laquelle  on  la  sou- 
met ,  sont  les  qualités  qu'on  exige  dans  le  simple  et  unique  élé- 
ment des  pipes  de  terre  hollandaises. 

Les  argiles  qui  sont  employées  pour  cette  fabrication  sont,  sui- 
vant les  lieux  où  elle  est  établie  :  pour  Forges,  Pargile  de  Forges- 
Ies-4\iux .  les  terres  de  Gournay,  de  la  Bellierre  et  de  presque  tout 
le  pays  de  Bray  ;  pour  Rouen  ,  les  argiles  de  Saint-Aubin ,  de 
lU^lbeuf;  pour  la  Flandre,  c  est-à-(hre  pour  Saint-Omer,  Givet, 
Dunkerque.  et  pour  la  Hollande,  quoiqu'on  Tait  ignoré  pendant 
longtemps,  les  argiles  de  Dèvres  dans  le  Boulonais,  d'Andenne, 
près  de  Nanmr,  d*Hauti*age  non  loin  de  Mons  en  Belgique,  et  de 
Valendar,  près  Coblentz,  toutes  argiles  que  nous  connaissons  déjà. 
On  a  remarqué  que  dans  presque  tous  les  lieux  où  Ton  ex- 
ploite ces  argiles  plastiques,  c'est  toujours  la  partie  inférieure 
des  dt'pôts  qui  est  le  plus  estimée  pour  les  pipes. 
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Les  préparations  qu'on  fait  subir  à  cette  argile  pour  la  rendre 
ténue  et  homogène,  sont  des  plus  minutieuses,  surtout  dans  les 
fabriques  de  Dunkerque.  D'abord ,  après  les  avoir  choisies  et  éplu- 
chées,  on  les  réduit  en  une  poudre  grossière  qu'on  tient  constam- 
ment à  Tabri  de  l'humidité,  afin  que  son  humectation  ou  détrem- 
page, quand  on  veut  l'opérer,  puisse  se  faire  plus  facilement  et 
plus  complètement. 

Pour  raffermir  cette  argile ,  que  le  détrempage  a  mise  dans  un 
état  trop  liquide,  on  la  mêle  avec  de  la  poudre  sèche  de  même 
argile ,  et  avec  des  débris  du  ftiçonnage,  qu'on  appelle  se  raabes , 
et  l'opération  scraabter. 

Cest  ce  mélange  qu'on  met  ensuite  en  une  masse  parallélipi- 
pédique  de  4o  à  5o  kil.  ;  on  la  manie,  on  la  bat  fortement  sur 
des  tables  avec  des  barres  de  fer  d'une  forme  appropriée,  et  en 
Hollande  on  la  malaxe  dans  destinnes  semblables  à  celle  qui  est 
représentée  PI.  vu ,  fig,  a ,  pour  bien  mélanger  la  pâte  humec- 
tée avec  les  s  c  r  a  a  b  e  s ,  de  manière  à  ce  qu'il  ne  reste  plus  au- 
cune veine  qui  puisse  indiquer  le  mélange  de  deux  corps  dans 
deux  états  d'humectation  un  peu  différents. 

Façonnage. — La  pâte  étant  préparée,  on  peut  commencer  le 
façonnage;  il  est  plus  compliqué  qu'on  ne  pense,  et  s'il  fallait  le 
décrire  dans  tous  ses  détails,  cela  nous  entraînerait  dans  des  déve- 
loppements hors  de  proportion  avec  la  place  que  doit  occuper 
cet  article  dans  ce  traité  général. 

11  faut,  pour  comprendre  ce  façonnage,  connaître  les  parties 
que  les  fabricants  distinguent  dans  une  pipe  ordinaire;  ce  sont  : 

La  queue  ou  tuyau,  dont  la  dimension,  proportionnelle 
aux  autres  parties,  est  variable. 

La  tète  de  la  pipe,  dont  l'intérieur  s'appelle  plus  spécialement 
le  fourneau,  et  qui  tantôt  est  terminée  par  une  saillie,  qu'on 
appelle  le  talon,  et  tantôt  n'en  a  pas.  On  nomme  celles-ci  des 
cajottes  ou  cachottes. 

Suivant  l'inclinaison  de  la  tête  sur  la  queue  ou  tuyau,  on  les 
nomme  croches  ou  demi-croches,  et  suivant  leur  rapport  de 
volume,  quiquettes  et  anglaises. 

L'ouvrier  mouleur  prend  dans  la  masse  la  quantité  de  terre 


If 2  POTERIES  A  PATE  UUnE. 
qu'il  juge  suflisantc  pour  en  faire  des  rouleaux  ou  petits  colom- 
biiis  qui  ne  soient  ni  trop  grands  ni  trop  petits  psur  le  moule 
à  remplir.  Il  les  roule  en  ébauche  de  tuyaux  de  pipes,  ou  bien 
i  fait  ces  baguettes  dans  la  presse  à  colombin,  et  les  coupe  de 
longueur  (voir  ci-contre,  n°  ja).  Il  colle  à  l'extrémité  qui  doit 
/^  porter  la  tête  une  pe- 
tite masse  coniquequ'il 
>  a  faite  à  la  main.  Il 
laisse  cette  ébauche  se 
raffermir,  et  s'apprête 
à  la  percer.  Une  tige 
de  laiton  très-lisse,  graissée  même  en  la  passant  sur  une  éponge 
imbibée  d'huile,  munie  dun  manche  cylindrique ,  et  dont  l'ex- 
trémité  opposée  présente  une  espèce  de  petit  bouton  presque 
invisible ,  est  l'instrument  avec  lequel  il  perce  le  cylindre  d'ai^ile 
qui  doit  donner  le  tuyau  de  la  pipe.  Il  pousse  cette  tige,  d'une 
main,  dans  le  cylindre,  pendant  qu'il  juge  et  maintient  sa  di- 
rection dans  l'axe  du  cylindre  avec  deux  doigts  de  l'autre  main, 
tl  conduit  ainsi  le  canal  jusqu'à  uRe  certaine  distance  de  l'ex- 
Irémilé  du  cylindre,  puis,  en  recourbant  du  pouce  cette  partie  ■ 
itservée,  il  prépaie  ainsi  la  tête  delà  pipe. 

Le  cylindre  de  pflte, 
ainsi  préparc,  est  mis 
dansun  moule  de  cuivre 
à  deux  parties  ou  co- 
(juilles,  n'jSiillesserre 
l'une  contre  l'autre  au 
moyend'unc  vis  de  pres- 
sion indépendante  du  moule. 

Ce  moule  donne  la  forme  et  la  direction  exacte  des  parties 
extérieures  de  la  pipe,  et  tous  les  détails  d'ornement  qu'on  veut 
lui  faire  porter. 

Mais  il  faut  encore  faire  le  fourneau  et  ouvrir  le  canal  de  la 
queue  dans  le  fond  de  ce  fourneau. 

C'est  à  l'aide  d'une  espèce  de  tampon  en  cuivre ,  qu'on  nomme 
I  é  t  a  m  p  o  n  (n°  y/\) ,  muni  d'un  manche  pour  l'enfoncer  on 
tournant  dans  la  masse  de  p.1te  réservée  pour  cette  partie,  et  qui 
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est  retenue  et  serrée  dans  le  moule,  qu'il  creuse  le 
fourneau .  Le  rebord  de  Tétampon  détermine  la  pro- 
fondeur qu'on  doit  donner  au  fourneau,  et  quand 
/j|^  celui-ci  est  ouvert  et  formé ,  le  mouleur  pousse  la 

N«  74.  tige  de  fer  jusqu'à  ce  que  le  manche  de  cette  tige 
touche  au  moule.  Pour  ouvrir  le  canal  dans  le  fond  du  fourneau, 
la  petite  boulette  de  pâte  qui  précède  la  tige  de  fer  est  enlevée  par 
un  petit  crochet  dont  est  muni  le  manche  d'une  espèce  de  couteau 
qui  sert  à  finir  la  pipe  et  sa  tête  en  enlevant  les  bavures ,  unissant 
le  tuyau,  etc.  Le  bord  du  fourneau  est  régularisé,  adouci  et  ar- 
rondi au  moyen  d'une  espèce  de  bouton  en  cuivre, 
qu'on  voit,  n^  75,  en  perspective  et  en  coupe. 
/  \^^  La  pipe  est  faite ,  sauf  les  ornements  et  marques 
N*»  75.  qu'on  y  ajoute  quelquefois  après  le  moulage ,  au 
moyen  de  roulettes  ou  d'estampilles,  et  sauf  le  polissage  qu'on  lui 
donne  avec  un  petit  instrument  de  fer  en  demi-cercle  très-poli 
dans  sa  partie  concave ,  puis  enfin  en  frottant  cette  queue  entre 
deux  silex  creusés  en  demi-gouttières  et  parfaitement  polis. 

On  met  les  pipes  sécher  dans  des  boîtes  à  bords  peu  élevés , 
mais  disposées  de  manière  qu'elles  ne  puissent  se  briser  en  les 
mettant  et  les  retirant,  ni  se  déformer.  Il  faut  pour  cette  der- 
nière condition  que  la  dessiccation  soit  très-lente. 

Malgré  ces  détails  et  soins  de  façonnage ,  malgré  l'espèce  de  dé- 
licatesse et  d'adresse  qu'exigent  pour  être  maniés ,  percés ,  njoulés 
<les  instruments  si  frêles,  de  bons  ouvriers  font  par  jour  une 
quantité  considérable  de  pipes  hollandaises  ordinaires,  environ 
3,000  pipes  par  semaine,  c'est-à-dire,  en  n'admettant  que  six 
jours  de  travail ,  5oo  pipes  par  jour. 

D'après  ce  qui  vient  d'être  exposé,  une  pipe  ordinaire,  pour  être 
complètement  finie,  subit,  m'a  dit  M.  Haslauer,  trois  transforma 
tions  presque  complètes,  et  a  passé  par  onze  mains  différentes, 
et  ces  petits  ustensiles  ne  coûtent  pas  sur  les  lieux ,  finis ,  cuits  et 
emballés,  un  centime  la  pièce.  Ce  sont  des  pipes  de  qualité 
moyenne  qu'on  nomme  commune;  elles  sont  plus  courtes  que 
les  autres ,  non  lustrées ,  et  faites  avec  moins  de  soin  -,  celles  qu'on 
nomme  brûlots  ne  coûtent  au  plus  que  o,oo5  la  pièce  ou  un 
demi-centime. 


h^ 
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—  Il  y  a  t\':\iK  classes  de  four  pour  cuire  les  ppes. 
sont  cylinilririues  et  les  autres  à  base  rectioçoUiie  et 


l^'t  pri-inii-rs  sont  ctux  de  Gouda. 

lA:t  uiitnr^soMt  eiiipUiVfis  plus  particulièremenl en  FlaiMke  et 
Ml  l''niii'U!. 

Mjii^  dans  l<s  iinH  nomme  dans  les  autres,  il  &ul qne  les itip» 
\i\w:fM  iliui^  des  tambours  ou  manchons,  espèces  de  ctzetles 
Ml  <-lni^  en  lrrii;  nuite,  y  soinit  parfaitement li  l'abri,  au  moins 
diinn  lu  (iliiH  Ki'iind  iii>inlm;de  cas,  de  la  fumée  du  combustible. 

Je  doiiiicnii  un  l'xciiiplfi  de  chacun  de  ces  fours:  mais  l'eitcas- 

lui(<-  l'tinit  il  pi-ii  )nvs  le  mr-iiie  pour  tous  les  fours,  je  doij  d'a- 

.'  boni  11!  filin;  (Minnaltre.  La  figure  n"  76  le  représente. 

Diiiis  tiii  de  cits  iltuis,  fermé  par  un  fond  fixe  à  sa 

piirtii'  infirrii-iiri!,  et  par  un  couvercle  conique  et 

itiiiluli!  il  Ml   piiilir  supérieure,  et  qu'on   nomme 

Hiiv.i  liiii-îM-iiii,  on  |>ose  dans  l'axe  une  quille  ou 

:i'rtix  A  <Mi  U^Tve  cuite,  cannelé  à  sapar- 

iir)ii'i\  [.i-spipes  s»  placent  dans  l'étui  à  l'en- 

cirlli!  ipiillo,  la  tèlû  en  bas  et  toutes  les 

iipiniyécs  roiitri!  la  quille.  Lorsque  le  bois- 


ut  |ili-iii,  <iii  viTse  par  son  ouverture  de  la 
ifi'K'  (-mil!  ri'iliiili-rii  piiiiili'i-  tin(!i|ui,  s'introduisant  dans  tous  les 
vidc4 ,  tiiiiiiilM'tit  l'I  niiiilii'iil  li's  |)i|)rs.  Cotte  opération  Gûte,  on 
iiii'l  \r  niiivrrdii  t'oiiiiiiic,  ipi'iui  lute  exactement,  et  on  eaduit 

uii' di-  <■<•  lut  mitilrux  Icii  parnisrxlériciires  de  l'étui, de  manière 

,1  rvili'i'  li''>  lli^iiirf's  et  riiiliodiirlton  de  la  fumée. 

Les  fours  cylindriques, 
plus  petits  que  les  au- 
tres, portent  le  nom  de 
fours  hollandais.  J'en  ai 
vu  un  à  Gouda,  en  t835, 
et  il  ne  m'a  pas  paru  dif- 


férer de  celui  qui  a  été 
fipuré  en  1771,  dans  la 
description  de  Duhamel 
du  Monceau.  Je  n'en  don- 
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ne  ici ,  n"  77,  que  la  coupe ,  elle  me  paraît  suffisante.  Le  foyer  F 
est  inférieur.  Il  y  a  un  canal  F  transversal,  el  un  autre  canal  T 
circulaire.  Ce  sont  des  tuiles  courbes  qui  les  couvrent.  Elles 
laissent  entre  elles  des  espaces  suffisants  pour  l'entrée  de  la 
flamme  dans  le  four.  Des  ouvertures  supérieures,  C  et  c  c,  la 
laissent  sortir.  Duhamel  dit  qu'on  ciiaulTait  ce  four  à  la  tourbe, 
celui  quej'ai  vu  à  Couda  était  chautfé  à  la  houille.  Je  n'y  ai  cepen- 
danL  remarqué  aucune  grille.  La  cuisson  au  boiâ  dure  6  ou  7  h.,  ou 
■  4  à  16 h.,  suivant  la  grandeur  du  four;  celle  qui  est  faite  avec  la 
tourbe  dure  de  5o  à6oh.On  dit  qu'avec  le  bois  elle  va  trop  vite 
et  qu'il  en  résulte  beaucoup  d'avaries  (').  On  peut  ouvrir  ou  fer- 
mer à  volonté  un  des  cameaux  pour  régler  la  chaleur.  Dans  tous 
les  cas,  il  faut  mener  le  feu  très-doucement  en  commençant. 

Ces  petits  fours  contiennent  environ  î,ooo  pipes,  encastées 
comme  l'indique  en  P  la  figure  ci-contre,  n"  77,  et  durent  6  à7 
ans  quand  ils  sont  bien  construits  et  bien  conduits. 

Les  fours  carrés ,  n"  78 ,  A  et  B ,  s'appellent  grands  fours ,  et 
tiennent  une  bien  plus  grande  quantité  de  pipes.  Ce  sost  eux 
qu'on  emploie  à  Dunkerque.  Celui  quej'ai  vu  chez  M.  Courtois, 
à  Forges,  me  parait  appartenir  au  même  système. 

Dans  ceux  de 
Dunkerque,  l'en- 
castage  des  pipes 
est  le  même,  mats 
l'enfournement 
est  un  peu'diffe- 
rent.  Il  y  a  plu- 
sieurs piles  de 
boisseaux  ran- 
gées en  échi- 
quier. Chaque 
pile  est  composée 
de  i  boisseaux  H 
superposés.  Le  dernier  est  fermé  ])ar  un  couvercle  conique  qui 


le  dJaïrencr.  Duhamel  le  dit  bien 
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est  fait  avec  des  feuilles  de  gros  papier,  couvertes  d'un  enduit 
d'argile  de  6  millimètres  d'épaisseur,  qu'on  appelle  dorure. 

Le  feu  dure  de  i4  à  i6  heures. 

Mais  certains  fours  présentent  quelques  différences  dans  leur 
forme,  dans  Tencastage  et  dans  Tenfoumement.  Celui  de  Al. 
Courtois,  à  Forges,  est  à  plan  ^rectangulaire,  et  à  laboratoire 
voûté.  Le  foyer  est  inférieur,  mais  la  flamme  pénètre  dans  le 
laboratoire  non  par  des  cameaux ,  mais  par  des  ouvertures  conti- 
nues ou  coulisses,  qui  s'étendent  transversalement  d*un  mur  la- 
téral du  four  à  celui  qui  lui  est  opposé.  Les  banquettes  horizon- 
tales qui  résultent  du  dos  des  arceaux,  et  qui  laissent  entre  elles 
les  coulisses  par  où  la  flamme  du  foyer  pénètre  dans  le  labora- 
toire, portent  les  caisses  et  boisseaux  qui  renferment  les  pipes; 
car  on  les  encaste  ici  de  deux  manières,  les  unes  dans  les  grands 
creusets  ou  boisseaux  coniques,  comme  je  Tai  décrit,  les  autres  à 
plat  dans  des  caisses  rectangulaires  en  terre,  remplies  d'ai^ile 
cuite  pulvérisée.  Les  caisses  se  placent  immédiatement  sur  le 
plancher  du  laboratoire,  et  les  boisseaux  ou  creusets  sur  les 
caisses.  Pour  rendre  cette  description  plus  claire,  j*en  ai  donné 
de  Tautre  part ,  n""  78,  un  croquis  sur  lequel  néanmoins  on  n'a 
pas  figuré  les  caisses. 

J\ii  dit  qu'une  dos  conditions  ou  qualités  importantes  de  l'ar- 
gile pixipre  à  fairt^  des  pipes,  était  qu'elle  restât  très-blanche  après 
la  cuisson.  L'argile  de  Dèvres,  tiès-bonne  d'ailleurs,  avait  l'in- 
convénient de  devenir  rougeâtre  au  feu  :  mais  un  sieur  Marie 
Roussel,  de  Saint-Omer,  a  su  corriger  ce  défaut  par  un  pro- 
ctnlé  dont  j'ai  déjà  posé  les  principes  ^vol.  I ,  p.  aaj)  en  parlant 
de^;  changements  de  couleur  des  pâtes  céramiques  par  la  cuisson. 
C'est  donc  en  désoxydant  le  fer  par  le  carbone  de  la  fumée  que 
ce  fabricant  est  parvenu ,  dès  1  jSo ,  à  blanchir  les  pipes  &ites 
avec  de  l'argile  de  Dèvres.  Lorsque  le  four  est  en  pleine  cuisson , 
il  ferme  toutes  les  ouvertures  par  lesquelles  sort  la  flamme;  elles 
restent  ainsi  femiéespendant  trois  quarts  d'heure:  tout  dans  le  four 
sp  couvre  d'un  enduit  de  noir  de  fumée.  11  rouvre  les  cameaux  et 
li's  laisse  ouverts  pendant  un  quart  d'heure.  Le  feu  reprend 
son  incandescence,  et  le  noir  de  fumée  de  la  surface  des  pièces 
M'  bn^le    11  répète  cette  opération  un  certain  nombre  de  ibis, 
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jusqu'à  parfaite  cuisson  ;  mais  à  la  dernière  heure  il  charge  forte- 
ment le  foyer  en  bois  et  le  laisse  brûler  pendant  une  heure.  Les 
pipes  sortent  très-blanches  en  dehors,  l'intérieur  de  la  tête  est  en- 
core seul  un  peu  rouge.  C'est  eii  1 780  que  ce  fabricant  a  mis  ce 
procédé  en  pratique ,  et  l'a  tenu  secret  jusqu'au  moment  où  il  l'a 
communiqué  à  Duhamel. 

On  fait  de  très-belles  pipes  noires  par  un  procédé  qui  part  du 
même  principe ,  mais  qui  conduit  autrement,  comme  on  va  le 
voir,  à  un  résultat  opposé.  C'est  chez  M.  Courtois,  à  Forges,  que 
je  l'ai  connu.  On  repasse  les  têtes  de  pipe  qu'on  veut  noircir  dans 
des  caisses  fermées  remplies  de  sciure  de  bois  de  chêne ,  et  pla- 
cées dans  la  partie  supérieure  du  laboratoire  du  four,  où  il  y  a  le 
moins  de  feu.  Elles  sortent  d'un  beau  noir  mat.  On  leur  donne 
le  brillant  en  les  enduisant  avec  du  graphite  (plombagine),  et  les 
frottant  ensuite  fortement  avec  une  étoffe  (n**  79  J). 

Les  conditions  de  bonne  qualité  des  pipes  à  la  hollandaise , 
sont  : 

I**  Que  la  terre  en  soit  fine,  qu'elles  soient  parfaitement  mou- 
lées et  bien  droites. 

2*^  Que  les  têtes  soient  dans  une  inclinaison  sur  la  queue ,  ap- 
propriée aux  usages  et  habitudes  du  peuple  et  de  la  classe  de  la 
société  à  laquelle  elles  sont  destinées. 

y  Qu'elles  ne  soient  pas  trop  happantes ,  c'est-à-dire  collantes 
aux  lèvres.  On  a  deux  procédés  pour  éviter  cet  inconvénient. 
Quand  il  s'agit  de  pipes  communes ,  on  les  trempe  dans  une  eau 
qui  tient  une  bonne  argile  grasse  en  suspension.  Il  se  dépose  à  la 
surface  des  pipes  une  couche  mince  de  cette  argile  qui  en  bouche 
les  pores,  et  qui,  sous  le  frottement  d'une  flanelle,  prend  un 
poli  très-durable. 

Pour  les  pipes  plus  fines ,  on  fait  par  ébullition  dans  l'eau  une 
sorte  de  vernis  composé  de  savon .  de  cire ,  de  gomme ,  et  on  en 
frotte  fortement  avec  une  flanelle  les  pipes,  qui  prennent  un  lui- 
sant et  une  imperméabilité  durables. 

4**  Qu'elles  soient  droites,  que  la  tête  soitbien  formée,  qu'elles 
soient  blanches ,  ou  plutôt  d'un  ton  un  peu  bleuâtre.  La  couleur 
rosée  ou  même  blanc  pur  n'est  pas  aussi  estimée. 

11  faut  qu'elles  soient  bien  cuites ,  et  par  conséquent  sonores. 
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On  donne  comme  chef-d'œuvre ,  et  quelquefois  comme  singu- 
larité une  longueur  extraordinaire  aux  queues  des  pîpes.  Le 
Musée  de  Sèvres  en  possède  venant  de  Givet  (n°  79  B[),  dont  la 
queue  a  i  mètre  de  long. 

J'ai  fait  connaître  la  fabrication  des  pipes  faites  d'argile  plas- 
tique blanche  ^  à  la  manière  hollandaise ,  en  France,  en  Belgique 
et  en  Hollande.  G ,  figuré  n*  79 ,  est  une  pipe  de  Gouda. 

En  An^rleterre  les  pipes  se  font  à  peu  près  de  la  même  ma- 
nière. Elles  m'ont  paru  généralement  bien  faites.  Le  Musée  de 
Sèvres  en  possède  de  deux  fabriques  différentes. 

Les  unes  de  la  fabrique  de  Noah-Roden ,  à  Brossely,  dans  le 
Shropshire.  Elles  se  vendent  de  63  cent,  à  i  fr.  26  cent,  la  dou- 
zaine. L'extrémité  du  tuyau  est  couverte,  sur  une  longueur  de  4 
ou  5  cent.,  d'un  vernis  vert  au  plomb. 

Les  autres,  de  la  fabrique  de  Webb,  à  Londres ,  sont  faites  avec 
l'argile  deDevonshire  seule,  sans  aucun  mélange. 

Les  pipes  anglaises  sont  généralement  à  tuyau  légèrement  ar- 
qué :  Taxe  de  la  tête  ou  fourneau  est  incliné  d'environ  45  degrés 
sur  l'axe  du  tuyau-,  le  fourneau  est  coupé  obliquement,  de  ma- 
nière à  ce  que  son  ouverture  soit  à  peu  près  horizontale  lorsqu'on 
se  sert  de  la  pipe.  Pour  éviter  la  sensation  désagréable  du  collage 
ou  happage  du  tuyau  aux  lèvres ,  on  en  vernit  l'extrémité  ,  soit 
avec  de  la  cire  à  cacheter,  soit  même  avec  un  vernis  plombifère. 

J'ai  vu  des  pipes  anglaises  présentant  des  enlacements  nom* 
breux  et  qui  n'ayant  aucune  gerçure  transversale ,  indiquent  une 
grande  plasticité  dans  la  pâte  argileuse  dont  elles  sont  faites. 
H  y  en  a  qui,  avec  cet  enlacement,  sont  entièrement  vernissées. 

Différentes  sortes  de  pipes  en  pâte  céramique. 

Je  ne  parlerai  ici  que  des  pipes  qui  présentent  dans  leur  fabri- 
cation ,  leur  forme  et  leur  destination  quelque  fait  digne  d'at- 
tention. 

On  a  dû  remarquer  que  la  pâte  des  pipes  dites  hollandaises 
différait  de  celle  de  la  faïence  fine ,  et  qu'en  général  elle  était 
composée  d'une  seule  sorte  d'argile  plastique ,  rarement  de  deux, 
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qui  n'avaient  pas  été  iHvées ,  et  qu'on  n'y  faisait  aucune  addition 
ni  de  sable ,  ni  de  silex ,  ni  d'alumine. 

Mais  on  ne  Fait  guère  de  pipes  de  cette  pâte  qu'en  Hollande ,  en 
Belgique,  en  France  et  en  Angleterre,  Les  pipes  d'Allemagne, 
d'une  forme  toute  particulière,  sont  presque  toujours  en  porce- 
laine. On  en  fabrique  des  quantités  prodigieuses  en  Saxe,  en 
l'russe,  en  Bavière,  enHesse.  Il  y  a  des  fabriques  qui  sont  pres- 
qu' entièrement  adonnées  à  ce  genre  de  fabrication . 

Les  pipes  du  Levant  et 
celles  de  l'Amérique  ont 
!out  une  autre  pflteJen'en 
connais  que  de  deux  cou- 
leurs, desFouge  briquetéct 
des  noires.  Comme  pour 
les  pipes  de  porcckine ,  on 
ne  fait  Jamais  que  des  télés 
avec  une  queue  courte 
très-ouverte,  dans  laquelle 
on  fait  entrer  un  tuyau. 
[imtûtdG  bois,  tantôt  d'une 
toutaulrematière.Or,c'est 
dans  le  tuyau  de  pipe  et 
dnnsson  percement  que  gi- 
sent la  difficulté  du  façon- 
nage et  la  réelle  fabrication. 
Ces  pipes  ont  une  assez 
grande  ancienneté  ,  mais 
plutât  en  Amérique  qu'en 
Europe.  Lors  de  la  décou- 
verte du  Nouveau-Monde, 
on  trouva  les  peuples  de 
l'Amérique  septentrionale 
fumant  déjà  du  tabac,  et 
souvent  plusieurs  chefs  en- 
semble dans  de  grandes  pipes  dont  je  parlerai  tout  à  l'heure.  11 
paraît  donc  que  le  premier  usage  que  l'on  ait  fait  du  tabac .  lors 
de  son  introduction  en  Portugal ,  vers  1 56c ,  et  en  France ,  vers 
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1626,  fut  de  le  fumera  rimitation  des  Sauvages  d'Amérique.  Le 
Musée  de  Sèvres  possède  des  fragments  de  pipes  en  ten^e  blanche,  à 
la  manière  des  pipes  hollandaises^  qui  présentent  sur  leur  talon  et 
sur  leur  tuyau  des  monogrammes  et  des  fleurs  de  lys  d'une  forme 
qui  permettrait  de  rapporter  leur  fabrication  au  milieu  du  xti* 
siècle  ou  au  commencement  du  xvu*  ;  les  unes,  D  (n*  79),  ont  été 
trouvées  par  M.  Feuchèrc,  le  sculpteur ,  dans  les  fondations  du 
pont  Louis-Philippe  ;  les  autres ,  E ,  dans  le  lit  de  la  Somme ,  par 
M.  Boucher  de  Pertlies.  Dans  le  premier  cas,  ces  pipes  seraient 
presque  de  Tépoque  de  l'introduction  du  tabac  en  Europe. 

Comme  des  plus  anciennes,  je  dois  parler  des  pipes  de  rAmérî- 
que septentrionale.  C'étaient  en  général,  suivant  les  voyageurs, des 
tètes  de  pipes  en  terre  noire ,  peu  cuites  et  taillées  à  la  main.  La 
plus  remarquable  est  celle  qu'on  appelait  le  calumet  de 
paix,  et  (jui  permettait ,  par  sa  grande  dimension ,  à  plusieurs 
chefs  de  peupl.ides  de  fumer  successivement  dans  la  même 
pipe  el  av(*c  U^  nuMne  tulmc.  1^  Musée  de  Sèvres  possède  une  de 
ces  pipes ,  (|ui  lui  u  M  donnée  par  le  docteur  Harlan,  de  Phi- 
ladelphie, et  qui  vient  des  Indiens  Catawba,  de  la  Caroline  du 
Sud.  Elle  est  presque  t^ylindrique,  avec  deux  tètes  d'animaux  et 
quelques  ornements  ou  dessins  (>onctués  :  elle  est  polie  par  frotte- 
ment. Sa  ttUe  a  intérieurement  1 1  cent,  de  profondeur,  7  de  dia- 
mètre. Le  canal  a  18  inillim.  d'ouverture. 

Les  pipes  d'Afrique ,  notamment  celles  de  l'Afrique  septentrio- 
nale, sont  généralement  faites  avec  uneai-gile  rouge  ocreuse  et  un 
peu  micacée ,  qui  conserve  au  feu  une  couleur  rouge ,  ou  en  prend 
une  qui  passe  au  brun  rougeAtre  nuancé.  Le  brillant  qu'elles  ont 
leur  vient  du  polissiige.  Elles  sont  enrichies  d'ornements  en  re- 
lief et  gravés  avec  le  couteau,  et  ont  une  forme  ovale  toute  parti- 
culière et  qui  n'est  pas  sans  élégance. 

Le  Musée  de  Sèvres  possède  un  assortiment  de  ces  petites 
pipes,  venant  toutes  du  Ciûre,  figure  G,  n*"  79,  où  elles  ontété  £&- 
briquées  en  i83o. 

Mais  on  connaît  dans  l'intérieur  de  TAfrique,  habité  par  les 
Arabes .  des  pipes  remarquables  par  la  dimension  de  leur  four- 
neau .  et  qui  ont  la  même  destination  que  le  calumet  de  paix  de 
TAmérique  septentrionale 
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Le  Musée  de  Sèvres  en  possède  2,  qui  sont  rouges,  assez  cuites. 
L'une  est  cylindroïde,  à  fond  sphéroîdal;  son  fourneau  a  6 
cent,  de  diamètre  et  75  niiU.  de  profondeur.  Elle  est  ornée  de 
sculptures  en  relief,  dans  le  style  tout  à  fait  arabe  moderne.  Son 
tuyau  unique  est  très-gros.  Elle  vient  de  l'intérieur  de  l'Afrique, 
et  sert,  comme  le  calumet,  à  plusieurs  fumeurs  qui  y  fument 
successivement  et  avec  le  même  tabac.  Elle  a  été  rapportée  par 
le  baron  Taylor. 

L'autre  a  le  corps  du  fourneau  pentagonal  en  dehors  et  circu- 
laire en  dedans,  ayant  6  cent,  de  diamètre,  et  plus  de  10  cent, 
de  profondeur,  enrichie  de  dix  boutons  coniques  saillants  et 
striés.  Elle  porte  à  sa  base  une  ouverture  tubulaire  qui  devait 
recevoir  cinq  tuyaux  employés  probablement  dans  le  même 
moment  par  cinq  chefs.  La  pâte  est  rouge  brunâtre  extérieure- 
ment; mais  dans  l'intérieur  elle  est  grise.  L'action  du  feu,  qui 
Ta  aussi  rougie,  adonné  aux  lamelles  de  mica  une  couleur  de 
jaune  d'or.  Je  n'en  connais  pas  exactement  l'origine;  mais  je  ne 
doute  pas  qu'elle  ne  soit  la  même  que  la  précédente. 

Les  pipes  de  la  côte  occidentale  de  l'Afrique,  n°  79,  fig.  K , 
sont  généralement  en  terre  rouge ,  micacée ,  assez  plastique,  se 
coupant  facilement.  Elles  ont  la  plupart  une  forme  ovoïde  ou 
bursaire ,  une  queue  très-courte  avec  une  ouverture  très-large. 
Elles  sont  peu  cuites.  Leur  pâte  est  souvent  très-fine,  et  suscep- 
tible de  recevoir  un  poli  brillant. 

Le  Musée  de  Sèvres  possède  deux  pipes  du  Gabon,  en  Gui- 
née, en  terre  noire,  sableuse^  friable ,  se  coupant  facilement ,  et 
qui  ne  parait  pas  avoir  été  cuite.  Leur  forme  est  cylindroïde  ;  elles 
sont  très-bien  façonnées.  Le  diamètre  du  fourneau  est  de  3  cent.; 
sa  profondeur  de  9  cent. 

La  pipe  de  Rangoun,  empire  Birman,  qui  est  dans  le  Musée 
de  Sèvres,  n®  79,  fig.  I,  est  d'un  noir  pur;  sa  pâte  est  com- 
pacte, dure,  sableuse  ;  elle  est  épaisse,  lourde.  Son  fourneau  a 
la  forme  exactement  conique  ;  elle  présente  des  ornements  en 
relief  très-bien  sculptés.  Nous  la  devons  à  M.  de  Blosseville. 

On  fait  à  Gonstantinople  une  grande  quantité  de  pipes  qui  ont 
beaucoup  de  ressemblance  parles  couleurs  et  les  formes  à  celles  du 
Caire,  n'79,^^.  F.  La  fabrication  de  la  pâte  est  bien  différentede 
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vjtWe  des  pi|>es  de  Hollande.  Trois  sortes  de  terre  y  concourent  : 

i"  Une  argile  figuline  verdàtre  de  Visia,  près  Silivria. 

'A*  Une  marne  blanche ,  compacte ,  néanmoins  douce  au  tou- 
dier ,  très-effervescente ,  fusible  en  un  émail  blanc  verdâlre  cris- 
tallin. d*Eyoul.  prèsConstantinoplc. 

3*  Une  ocre  sanguine  très-rouge ,  de  Trapezoun. 

On  mêle  ces  trois  terres  et  on  en  fait  une  pâte  rouge  assez 
\n\Ut  qui  conserve  sa  couleur  à  la  faible  température  qu'on  donne 
a  iUis  pip<*s  pour  les  cuire.  (Viblet.) 

On  fait  à  Ikiurgaz,  n**  y{),J!g-  (i,  avec  les  matériaux  dont  j  ai 
d«jà  parli'î  Tvol.  I,  p.  4^4)?  ^^s  pipes  de  mêmes  nature,  couleur 
^•1  formes ,  qui  sont  susceptibles  d'être  ornées  de  dorures. 


SikiKMK  Ohurk.  —  GTLES-OSRAME  (i). 
Cints  ou   PoTKniES  de    Gbès. 
hii   Alh'iiiatKJ,  iSteintjuL  —  En  Anglais,   Stoneware. 

"  l'ol/riiiîîi  \AUt  iIcMise,  très-dure,  soaore,  opaque, 
"  ;i  ({l'i'iiijs  plus  ou  moins  lins 

H  Sans  (ilarure,  ou  Glaçure,  soit  vernis, 
*•  !>oil    lustre,    soit    couverte.  » 

l.ii  p/iii*  rsl  e.ssentiellement  composée  d'argile  plas- 
tique  (l<'«i'aii>sée  par  du  sable,  du  silex  ou  du  ciment  de  grès- 

i'i'ViïllU*. 

\m  f^  1 .1  <;  u  r  e  est  tanl(H  saline ,  c'est  un  sous-silicate  de  soude 
produit  a  lu  surface  de  la  pièce  par  la  soude  d.i  sel  marin  volati- 
lisa' i'i  drcoinposé  par  la  siTuuî  de  la  pâte-,  tantôt  c'est  un  vernis 
ploiiibiCi'n!,  niinc4;,  renfermant  duquarz,  du  felspath,  de  la  ba- 
rytine.  «Misemble  ou  séparément  ;  tantôt  enfm  c'est  une  couverte 
produite  par  du  laitier  de  forge,  de  la  ponce,  des  scories  vol- 
canicfues  ou  <lu  felspatb. 

1^  fa  V  o  n  n  a  g  v.  est  tantôt  grossier  et  se  borne  à  l'ébauche 

0)  J*ai  cru  ni^coAHairo  (rajouter  IVpUhètc  de  cérame,  synonyme  de  Poterie,  au 
nom  do  grès ,  afin  de  distinguer  cette  Poterie  de  la  roche  de  quarz ,  qui  porte  le 
même  nom. 
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^u  tour;  tantôt  délicat,  soigné,  et  se  compose  de  l'ébauchage, 
du  tournage  et  des  garnissages  les  plus  riches. 

La  cuisson  est  presque  toujours  simple  et  demande  une 
des  plus  hautes  températures,  qui  va  au  moins  à  loo  et  120  de- 
grés de  Wedgwood. 

Elle  est  simple  lorsque  ce  sont  des  glaçures  salifères  ou  des 
couvertes,  elle  est  double  lorsque  ce  sont  des  vernis  plonibi- 
fères. 

Les  fours  sont  pour  les  grès  communs  des  demi-cylindres 
couchés  à  axe  de  tirage  oblique  et  à  foyer  terminal  *,  et  pour  les 
grès  fins  des  cylindres  verticaux  à  alandiers ,  ce  sont  les  mêmes 
fours  que  pour  la  faïence  fine. 

L'encastage  est  ou  nul  ou  en  échappade  pour  les  grès 
grossiers,  ou  en  cazettes  avec  colifichet,  mais  sans  pernettes, 
pour  les  grès  fins. 

On  cuit  au  bois  ou  à  la  houille ,  suivant  les  pays  -,  mais  il  paraît 
<[u'il  faut  toujours  finir  au  bois,  lorsqu'il  s'agit  de  couvrir  les 
grès-cérames  d'un  enduit  vitreux  salifère. 

Ces  Poteries  ont  pour  qualité  de  donner  des  pièces  solides, 
dures,  imperméables,  sans  le  secours  d'aucun  vernis  ;  de  pou- 
voir fournir  des  pièces  d'une  très-grande  dimension;  d'être  pro- 
pres à  recevoir  des  colorations  très-variées  et  des  ornements  en 
relief'délicats  et  trèsniets. 

Mais  elles  ont  l'inconvénient  d'être  fragiles  par  le  choc  et  par 
les  changements  brusques  de  température,  parconséquent  de  ne 
pas  pouvoir  aller  au  feu ,  du  moins  dans  le  plus  grand  nombre 
des  cas;  enfin  d'être  toujours  d'un  prix  assez  élevé  à  cause  de  lu 
haute  température  qu'exige  leur  cuisson. 

Il  faut  nécessairement  diviser  les  grès  en  deux  sortes  ou  sec- 
tions, dont  les  principes  de  fabrication  et  les  produits  sont  assez 
différents.  Nous  les  désignerons  sous  les  noms  de  grès-céra- 
mes communs  ou  grossiers  et  de  grès-cérames  fins 

i''  Sorte.  —  Grès-cérames  commans. 

Je  prendrai  pour  exemple ,  en  France ,  les  fabriques  de  Savei- 
gnies  et  autres  lieux ,  près  Beauvais ,  département  de  l'Oise  ;  en 
IL  13 
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Allemagne  celles  des  bords  du  Rhin  près  Cologne  ^  en  Angleterre 
celles  de  Vauxhall  et  Lambelh,  près  Londres,  etc.,  et  j'indi- 
querai les  principaux  procédés  communs  à  ces  fabriques. 

composition  de  la  pAte.  —  La  pâte  est  uniquement  com- 
posée de  l'argile  plastique  qui  ordinairement  recouvre  la  craie; 
quelquefois  elle  appartient  à  des  terrains  plus  anciens;  telle  est 
celle  de  Stourbridge  qui  est  dans  le  terrain  houiller  en  Angleterre. 

J'ai  donné ,  au  tableau  de  la  composition  des  argiles ,  l'analyse 
de  plusieurs  des  argiles  plastiques  employées  dans  la  composition 
des  pâtes  de  grès. 

Cette  pâte  est  grisâtre,  tantôt  tirant  sur  le  bleuâtre,  tantôt  sur 
le  rougeâtre  de  brique  -,  les  argiles  qu'on  emploie  dans  sa  com- 
position sont  souvent  si  plastiques  qu'elles  se  gauchiraient  consi- 
dérablement, se  fendraient  et  deviendraient  denses  et  cassantes 
par  la  dessiccatio^n  et  la  cuisson  si  on  ne  les  dégraissait  avec  du 
sable  quarzcux  dont  la  dose  est  proportionnée  à  la  qualité  déjà 
plus  ou  moins  sableuse  de  l'argile  ;  c'est  pour  les  grès  communs 
la  seule  addition  qu'on  fasse  à  l'argile ,  base  de  cette  pâte,  et 
encore  se  contente -t- on  quelquefois,  comme  à  Saveignies,  de 
n'ajouter  en  sable  que  celui  qu'elle  prend  sur  le  sol  sur  lequel 
on  l'étend  pour  la  marcher. 

Mais  un  des  meilleurs  procédés  pour  faire  des  p&tes  de  la  qua- 
lité que  l'on  désire  avoir  sous  le  rapport  de  la  couleur,  de  la 
solidité,  de  la  résistance  à  la  fente,  à  la  déformation,  tant 
au  séchage  des  pièces  qu'à  leur  cuisson ,  c'est  de  mêler  ensemble 
plusieurs  argiles.  11  est  impossible  de  donner  aucun  précepte  sur 
les  mélanges,  dont  le  succès  dépend  autant  de  l'état  mécanique 
des  parties  que  de  leur  nature.  Les  essais  de  mélange  des  argiles 
qu'on  peut  se  procurer  à  peu  de  frais,  sont  les  seules  règles  à 
suivre,  du  moins  quand  il  s'agit  de  ce  que  j'appelle  les  grès-cé- 
rames communs. 

Ainsi  à  Voisinlieu ,  dans  Beauvais ,  on  fait  la  pâte  des  pièces  qui 
doivent  conserver  les  contours  purs,  les  finesses  d'ornement 
qu'on  leur  a  données,  et  prendre  la  couleur  brun-bronze,  avec  un 
mélange  d'argiles  choisies  et  tamisées.  Les  cruchons  et  pièces  do 
ménage,  se  font  avec  des  argiles  plus  communes  et  prises  sur 
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les  lieux.  En  général  on  ne  lave  pas  ces  argiles,  on  sait  combien 
il  est  difficile  et  dispendieux  de  laver  les  argiles  plastiques  5  mais 
on  les  épluche  pour  enlever  les  petits  cailloux  de  silex ,  de  craie 
et  de  pyrite.  On  les  coupe  ensuite  à  la  plane ,  puis  on  les  humecte, 
on  les  marche  et  on  les  pétrit  à  plusieurs  reprises ,  soit  à  la  poi- 
gnée, soit  dans  la  tinne  à  malaxer  déjà  décrite. 

Façonnage.  —  Les  pièces  rondes  se  font  au  tour,  et  la  plu- 
part ont  cette  forme;  celles  qui  ne  passent  pas  la  dimension 
moyenne  se  tournent  sur  le  tour  à  roue  pleine,  au  moins  dans 
beaucoup  de  localités;  mais  dans  d'autres  lieux  ces  mêmes 
pièces,  et  surtout  les  pièces  de  grande  dimension  telles  que 
jarres,  fontaines,  pots  à  beurre,  tourilles,  etc.,  se  font  sur  le 
tour  à  roue  évidée ,  avec  une  jante  en  fer  et  des  rayons  comme 
ceux  d'une  roue  de  voiture.  Ils  sont  très-grands  -,  la  roue  a  plus 
d'un  mètre  de  diamètre.  Ce  tour  est  souvent  préféré  à  celui  dont 
la  roue  est  pleine;  sa  suspension  est  fort  ingénieuse.  Quand  on 
le  voit  marcher ,  ne  semblant  porter  que  sur  un  pivot  sans  collier 
au-dessous  de  la  tête  qui  l'attache  au  châssis ,  on  ne  sait  comment 
il  tient.  Il  faut  l'avoir  vu  démonté  pour  s'en  faire  une  idée  pré- 
cise. 

Le  dessin  PI.  ix,  fig.  2 ,  A  B,  que  je  dois  à  M.  Ziegler ,  en  fait 
connaître  exactement  la  construction.  6  est  le  moyeu  en  bois, 
cerclé  en  fer  (c ,  c^) ,  de  cette  espèce  de  roue.  Sur  la  partie  supé- 
sieure  de  ce  cylindre,  est  attachée,  avec  des  vis  et  des  clous,  la 
g  i  r  e  1 1  e  ou  tête  du  tour  (a)  ;  de  dessous  le  cercle  (c)  partent 
les  six  rayons  qui  vont  aboutir  à  la  circonférence  de  la  roue  en 
fonte  douce  £,  et  de  dessus  le  cercle  inférieur  (c%  partent  les 
arcs  qui  viennent  soutenir  par  leur  milieu  les  six  rayons  (/). 
Tel  est  le  tour,  il  s'agit  de  le  rendre  très-mobile  pour  tourner 
facilement,  et  rester  cependant  constamment  vertical. 

Une  tige  de  fer,  arbre  ou  axe  (c^,  y,  x),  est  scellée  verticale- 
ment dans  le  sol  en  (5),  et  consolidée  par  une  espèce  de  botte  cylin- 
drique, en  bois  très-dur  et  fretté.  Elle  porte  le  tour  au  moyen 
d'une  sorte  de  manchon  {x)  en  fer ,  creusé  en  haut  d'une  crapau- 
dine  sur  laquelle  le  tour  tournera  au  moyen  de  la  pointe  ou  pivot 
^z) ,  fixé  dans  une  pièce  de  bois  de  chêne  très-dur.  Tout 
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le  tour  est  suspendu  ainsi  bien  au  dessus  de  son  centre  de  gravité. 
Le  tour,  proprement  dit,  pèse  de  4o  à  5o  kilogr.  au  plus. 

Il  est  ^  dans  beaucoup  de  fabriques ,  enfoncé  dans  une  espèce  de 
cave  carrée.  Le  tourneur ,  assis  sur  un  siège  incliné,  placé  sur  un 
des  côtés  de  cette  cave ,  les  jambes  écartées  et  les  pieds  appuyés 
sur  des  encoches  pratiquées  sur  les  deux  bords  latéraux ,  nommés 
payens,  de  la  cave,  imprime  au  tour,  à  Taide  d'un  bâton  armé 
d'une  pointe,  long  de  deux  mètres  et  nommé  tour  noir,  un 
mouvement  de  rotation  si  puissant ,  qu'il  le  conserve  longtemps 
après  que  le  tourneur  a  cessé  de  le  pousser  avec  son  tournoir , 
de  manière  à  lui  donner  le  temps  d'ébaucher,  même  de  finir  en- 
tièrement sa  pièce  quand  elle  n'est  pas  d'un  grand  volume.  C^e 
tour ,  avec  une  assez  grande  masse ,  ayant  le  moins  de  frottement 
possible  quand  il  est  bien  en  équilibre,  tourne  très- longtemps 
après  rimpulsion  que  l'ouvrier  lui  a  imprimée  avec  le  tour- 
noir. 

I^  façonnage  tourné  et  moulé  se  fait  d'ailleurs  à  peu  près 
comme  à  l'ordinaire.  En  raison  de  la  plasticité  de  la  pâte,  il 
offre  des  facilités  qu'on  ne  trouve  pas  dans  des  pâtes  céramiques 
plus  courtes.  J'en  donnerai  quehiues  exemples. 

On  fait  sur  le  tour  et  par  débauchage  à  la  main  ces  bouteilles 
en  cylindre  courbe ,  qu'on  appelle  bouteilles  de  moissonneurs  ou 
de  voyage. 

L'ouvrier  met  sur  la  tête  du  tour  un  colombin  (*)  en  terre 
auqu(;l  il  a  donné  à  la  main  la  forme  circulaire.  II  creuse  ce  co- 
lombin avec  les  mains,  de  manière  à  y  faire  naître  un  demi- 
canal  circulaire  ;  puis  il  continue  ce  canal  en  l'amincissant  peu  à 
peu  sur  les  bords  jusqu'à  y  former  deux  biseaux ,  qu'il  réunit  en 
scîrrantio  colombin  par  pression  extérieure.  II  les  Soude  définiti- 
vement ,  de  manière  à  changer  le  canal  en  un  tuyau  circulaire. 
Cv,  tuyau  est  à  parois  assez  épaisses  5  mais  il  n'offre  aucune  ba- 
vure à  l'intérieur.  Il  l'ouvre  ensuite  pour  y  placer  le  goulot,  et 
il  le  garnit  de  petites  anses  au  nombre  de  deux,  ou  quelquefois 

(*;  (le  façonnage  étant  le  même,  aux  petites  anses  près,  que  celui  des  peUts 
vases  ou  bouiclllcscn  cylindres  courbés  en  cercle,  que  faisaient  les  anciens  PoUen 
grecs,  et  que  J'ai  décrits  et  Sgurés,  vol.  I",  p.  557,  je  ne  crois  pas  nécessaire 
d'en  donner  une  rtgure  qui  différerait  à  peine  de  celle  à  laquelle  je  renvoie. 
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de  quatre.  Ces  dernières,  à  la  partie  Inférieure,  ne  sont  que  des 
anneaux  pour  y  passer  la  courroie  ou  corde  de  suspension. 

Quelques  autres  pièces  offrent  aussi 
des  particularités  de  façonnage  que  je 
dois  indiquer. 

Les  bouteilles  de  grès  dites  cru- 
chons sont  un  des  objets  les  plus  im- 
portants pour  les  manufactures  de  grès- 
cérame  commun,  par  la  multitude  d'ap- 
plications qu'elles  reçoivent,  et  aux- 
quelles nulle  autre  Poterie  ne  peut 
suppléer  ;  surtout  les  bouteilles  à  encre , 
qui  doivent  être  livrées  à  un  prix  très- 
modéré.  Le  tourneur  met  sur  la  gîrelle 
du  tour  un  ballon  de  pâte  du  poids  ap- 
proprié à  la  bouteille ,  n*  80  ;  il  le  perce 
et  l'élève  d'abord  en  cylindre  PA ,  puis  •*'  *"• 

il  rétrécit  ce  cylindre  par  sa  base  pour  faire  le  pied  P,  il  le  rétrécit 
encore  par  sa  partie  supérieure ,  et  il  trouve  dans  la  pAte  accu- 
mulée par  ce  rétrécissement  de  quoi  prendre  pour  faire  le  col- 
lier C  et  le  bourrelet  du  goulot  G ,  qu'il  façonne  à  l'estèque. 

Pour  les  grandes  bouteilles  à  acides  minéraux ,  qu'on  nomme 
tourilles ,  et  qui  sont  des  sphères  avec  un  goulot  supporté  par  un 
col  très-court ,  on  ébauche  séparément  les  deux  hémisphères  qui 
doivent  former  la  sphère  i  on  laisse  une  rainure  au  bord  de  cha- 
cun d'eux ,  mais  on  coupe ,  à  la  pièce  qui  doit  faire  la  partie  in- 
férieure ,  une  lanière  de  pâte  qui  enlève  la  moitié  extérieure  de 
la  rainure.  L'ouvrier  amincit  avec  les  doigts  et  finit  en  biseau 
l'autre  moitié,  il  introduit  ce  biseau  dans  la  rainure  de  la  partie 
supérieure ,  la  colle  avec  de  la  barbotine ,  et  la  ferme  très-exacte- 
ment en  battant  cette  joncIJon  extérieurement  avec  une  batte 
ou  palette  en  bois,  et  appuyant  le  coup  du  battoir  sur  une 
petite  masse  ou  tampon  de  bois  nommée  mailloche,  qu'il 
tient  en  dedans  du  vase  par  une  sorte  de  poignée.  C'est  une 
méUiode  également  pratiquée  par  les  Indiens  pour  &ire 
leurs  grandes  bouteilles  rondes ,  comme  ou  l'a  dit  vol.  1" , 
p.  495. 
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Avant  do  passer  les  pièces  au  four,  on  les  laisse  parfaitement 
sécher,  souvent  en  plein  air,  et  sans  prendre  d'autres  précautions 
que  de  les  abriter  de  la  pluie. 

CalMon ,  Fours.  —  Les  fours  pour  les  grès  communs  sont 
en  France  et  en  Allemagne  des  demi-cylindres  couchés ,  assez 
irréguliers.  Je  donne  PI.  xxxviii,  fig,  3,  la  figure  de  celui  de 
Saveignies,  dont  le  plan  est  un  ellipsoïde  très-allongé,  tronqué 
aux  deux  extrémités,  et  qui  a,  à  la  bouche  du  foyer,  au  lieu  dit  la 
fausse-tire,  i  met.  8  déc-,  au  milieu ,  à  l'endroit  de  la  cloi- 
son dit  fe  n  é  t  r  e  ,  a  met.  65  cent. ,  et  à  l'extrémité,  qui  fait 
l'office  de  cheminée ,  i  met.  8  déc. ,  comme  à  la  fausse-tire.  La 
partie  antérieure ,  où  est  la  bouche  du  foyer,  a  environ  65  cent; 
(On  en  trouvera  la  description  détaillée  à  l'explication  des  plan- 
ches.) 

I^s  parois  latérales  et  verticales  et  la  cloison  transversale  de  la 
fenêtre  (/')  sont  en  briques  ;  mais  la  voûte  (i^) ,  la  porte  ou  clô- 
ture (o)  et  la  fausse-tire  (m)  sont  en  pots,  qui  laissent  passer  la 
flamme  entre  eux,  et  font  l'office  de  cheminée  à  cameaux  irrégu- 
liers. 

Le  sol ,  qui  n'est  pas  horizontal ,  mais  incliné ,  tel  que  la  figure 
1(»  repn'îsente ,  est  couvert  d'une  couche  de  sable  sur  laquelle  sont 
plac(f(*s  les  pièces  de  grès  à  cuire. 

La  cloison  du  milieu,  //gr.  3  B,  qu'on  appelle  la  fenêtre,  est 
généralement  bien  bâtie  en  briques,  et  n'a,  dit-on ,  d'autre  objet 
(|ue  (le  soutenir  les  pièces  placées  dans  la  seconde  moitié  du  four, 
et  de  soulager  les  pièces  inférieures  de  leur  poids. 

Le  foy(;r  ou  fournaise  F  est  voûté  en  briques,  et  fermé  en 
devant  par  un  mur  de  briques  qui  a  deux  ouvertures  ou  bou- 
ch(*s  {b)  et  {U)  -,  c'est  par  la  bouche  supérieure  (b)  qu'on  intro^ 
duit  le  combustible,  et  c'est  par  l'inférieure  (//)  qu'on  retire  la 
braise. 

On  chaufliiî  d'abord  avec  du  bois  de  bouleau ,  d'un  mètre  3  dé- 
cimètres de  long  et  gros  au  plus  comme  le  bras;  ce  petit  feu, 
qu'on  appelle  aussi  trempe,   dure  5  jours  dans  un  four  de 
i3  à  i4  mètres,  dimension  de  celui  qui  est  figuré  PL  xxxviii, 
fig,  3  -,  on  brûle  pour  la  trempe  environ  72  stères  de  ce  bois. 
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Le  grand  feu  se  fait  avec  des  fagots  ou  bourrées  et  dure  3  jours , 
il  consume  environ  5oo  fagots. 

H  se  forme  beaucoup  de  braise  qu'on  est  obligé  d'enlever 
par  la  bouche  (i).  Pendant  cette  opération,  qu'on  nomme 
débraiser,  on  suspend  le  feu *,  il  sort  alors  du  four  une 
colonne  de  fumée  très-noire,  très-abondante  et  très-élevée,  et 
de  l'ouverture  postérieure  (o),  une  masse  de  flamme  très-consi- 
dérable. 

Ainsi  la  cuisson  de  ce  genre  de  Poterie  dure  8  jours  et  est  une 
des  plus  longues  connues  dans  les  arts  céramiques. 

On  présume  que  le  grès  est  cuit  lorsque  le  mur  de  pots  qui 
ferme  le  four  en  (o)  est  rouge ,  et  on  juge  les  progrès  et  l'avance- 
ment du  feu ,  en  tirant  vers  cette  époque ,  et  par  des  ouvertures 
pratiquées  dans  cette  cloison ,  quelques  petites  pièces  de  Po- 
teries. 

Mise  en  <K>nTerte.  —  J'ai  dit ,  en  donnant  les  caractères  du 
grès-cérame,  qu'il  recevait  trois  sortes  de  glaçures  différentes 
dont  les  principales  étaient  des  couvertes  terreuses. 

La  première  est  une  des  plus  simples  et  des  moins  usitées ,  c'est 
ou  une  scorie  de  forge  ou  une  marne  très-ferrugineuse  ou  enfin 
de  ces  roches  volcaniques,  très-fusibles,  qu'on  appelle  laves  ^ 
ainsi  la  couverte  que  l'on  met  sur  les  grès  deTresgny  en  Pui- 
saye,  près  de  Saint-Fargeau ,  département  de  l'Yonne,  est, 
d'après  l'analyse  de  M.  Berthier,  composée  à  peu  près  comme 
un  laitier  de  forges,  savoir  : 

• 

Silice 56 

Alumine 7 

Chaux 21 

Magnésie 1 

Oxyde  de  fer 12 

Oxyde  de  manganèse 3 

100 

Et  en  effet  j'ai  appris,  depuis  cette  époque ,  que  cette  couverte 
était  faite  avec  le  laitier  des  anciennes  forges  de  Tonnerre, 
arrondissement  de  Joigny,  que  l'on  rencontre  dans  les  prairies 
humides,  tandis  que  le  laitier  des  forges  actuelles  n'est  point 
employé  parce  qu'il  ne  donne  pas  une  couverte  aussi  bonne. 
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Les  grès  de  Bunzlau  en  Silésie ,  de  Merseburg ,  d'Oltingen,  etc. , 
ont  une  glaçure  analogue  faite  avec  des  scories  de  forges  et  du 
laitier  de  haut-fourneau  que  Ton  pulvérise  et  qu'on  met  par  as- 
persion sur  la  Poterie  non  cuite  et  même  humide  à  sa  surface 
pour  que  cette  poudre  y  adhère  plus  complètement;  la  cuisson 
est  simple ,  la  pâte  et  la  couverte  cuisent  ensemble  :  cette  glaçure 
est  ordinairement  d'un  brun  marron,  très-dure,  plus  ou  moins 
brillante;  on  lui  associe  quelquefois  un  vernis  plombifère,  et 
alors  cette  glaçure  rentre  dans  la  troisième  sorte  qui  appartient 
plus  particulièrement  au  grès  fin. 

La  seconde  sorte  de  glaçure  des  grès-cérames  est  celle  que  j'ai 
désignée  sous  le  nom  de  saline  ou  de  silico-alcaline ,  parce  qu'elle 
résulte  de  la  décomposition  du  selmarin  par  la  silice  de  la  pâte 
du  grès  h  une  très-haute  température.  Comme  les  faïences  fines 
ont  reçu  pendant  longtemps  une  glaçure  semblable,  j'ai  fait 
connaître  à  l'article  de  la  faïence  ce  qu*on  dit  et  ce  qu'on  admet 
sur  la  découverte ,  due  au  hasard ,  de  cette  glaçure. 

La  mise  en  couverte  des  grès-cérames ,  par  le  sel,  est  une  opé- 
ration qui  est  tellement  liée  avec  la  cuisson,  qu'on  ne  peut  dé- 
crin^  cette  curieuse  opération  sans  parler  de  la  cuisson. 

Mais  au  lieu  de  la  traiter  d'une  manière  abstraite,  je  décrirai 
une  de  ces  opérations  telle  que  je  l'ai  vu  pratiquer  par  un  célèbre 
artiste  qui  s'est  livré  momentanément  à  T industrie  céramique, 
avec  cette  intelligence  qui  accompagne  toujours  un  homme  in- 
struit dans  la  carrière  qu'il  veut  parcourir.  M.  Ziégler ,  peintre 
d'histoire  d'un  grand  talent,  a  voulu  porter  sur  une  matière  sus- 
ceptible d'admettre  facilement  de  belles  formes  et  de  riches  déco- 
rations celles  qu'il  avait  conçues,  il  a  adopté  les  grès-cérames, 
coniHUi  pouvant  se  prêter  facilement  à  la  réalisation  de  ses  idées, 
et  il  a  créé  à  Beau  vais  une  fabrique  de  ce  genre  de  Poteries, 
dans  laquelle  il  fait  bien  les  objets  de  commerce,  et  d'une  ma- 
nière parfaite  et  originale  des  pièces  d'ornements.  Je  l'ai  trouvé 
déjà  très- versé  dans  la  pratique,  et  pouvant  en  faire  suivre  les 
opérations  et  en  expliquer  les  diverses  phases  bien  autrement 
qu'un    uvrier  illettré. 
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Le  four  dont  je  donne  la  figure,  PI.  xxxviii,^^'.  2,  d'aprèc 
le  dessin  qu'il  a  bien  voulu  en  faire  lui-même ,  est,  comme  par- 
tout pour  le  grès  ,  un  demi-cylindre  couché.  Il  a  en  dedans  en- 
viron 10  mètres  de  longueur  sur  26  décimètres  de  haut,  et  à  la 
clef  de  la  voûte  au-dessus  du  foyer  environ  5.  mètres  de  lar- 
geur. 

Â  sa  face  ou  devant  (a),  on  voit  un  grand  évasement  voûté 
qu'on  appelle  voûte  de  tirage,  conduisant  aux  deux  bouches 
du  foyer-.  Tune  (b)  est  la  bouche  du  petit  feu  et  en  même  temps 
du  cendrier;  l'autre  (c),  au-dessus,  est  celle  du  grand  feu.  Dans 
rinférieure  (6)  on  jette  le  bois  pour  commencer  le  feu.  Par  la 
bouche  (c)  on  place  le  bois  en  long  portant  par  une  extrémité 
sur  le  seuil  de  cette  porte  ou  bouche  ,*et  par  l'autre  sur  une  sorte 
de  banquette*,  (d)  indique  le  talus  de  braise  qui  se  forme  et  qu'on 
laisse  pendant  le  grand  feu.  (y),  prolongement  du  foyer  en 
forme  de  canal  régnant  sous  le  plancher  du  laboratoire  (/) 
dans  toute  la  longueur  du  four.  (5)  sol  ou  plancher  du  labora- 
toire voûté  en  dessous  et  percé  des  carneaux  (1)  par  où  le  feu  sort 
du  foyer  pour  pénétrer  dans  le  laboratoire  au  milieu  des  pièces 
de  grès. 

Ce  plancher  subit  vers  le  sixième  carneau  le  maximum  d'une 
légère  inflexion  qui  se  perd  insensiblement  en  gagnant  l'extré- 
mité postérieure  du  four  sur  les  côtés  du  laboratoire,  sous  des 
ouvertures  rondes. ft,  qui  servent  de  cheminée  et  de  trou  d'intro- 
duction pour  le  sel.  Elles  sont  tantôt  au  nombre  de  quatre, 
comme  dans  le  four  dont  j'ai  décrit  le  salage ,  tantôt  onze ,  comme 
dans  celui  qui  est  ici  figuré.  Mais  le  premier  avait  à  l'extrémité 
opposée  att  foyer  une  cheminée  droite  et  assez  haute  en  canal 
prismatique,  tandis  que  dans  celui-ci  le  nombre  des  carneaux  y 
supplée. 

I^s  fours  français  de  grès,  comme  ceux  de  Saveignies,  de  La 
Chapelle-aux-Pots,  à  environ  8  kil.  de  Beauvais,  sont  tous  munis 
à  l'extrémité  d'une  cheminée  dont  la  base  est  ce  que  Ton  appelle 
en  hotte.  Mais  ils  ne  pratiquent  pas  l'opération  du  salage.  Il  y  a 
en  outre  sur  l'ouverture  de  l'arête  même  de  la  voûte  trois  petites 
ouvertures  (o)  uniquement  destinées  à  la  sortie  de  la  fumée. 
Enfin  ce   four  est  terminé  par  une  porte  P,  qui  est  murée 
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pendant  le  fea,  et  ouverte  pour  renfournement  et  le  défourne- 
ment  des  pièces. 

Làjig'  2  C  est  la  façade  du  four ,  présentant  les  bouches  du 
foyer,  et  la ^igr.  2  D  sa  face  postérieure  présentant  la  porte  du 
laboratoire.  La  courbe  des  voûtes  est  à  peu  près  parabolique. 

L'enfournement  varie  suivant  les  idées  particulières  du  fabri- 
cant,  les  formes ,  la  grandeur  dominante  des  pièces  qu'il  fabrique 
ordinairement ,  et  les  précautions  qu'exigent  les  pièces  par  suite 
de  ces  conditions.  11  se  fait  en  général  en  échappade;  on  se  sert 
rarement  de  cazettes ,  et  seulement  lorsqu'il  y  a  des  pièces  qu'il 
faut  garantir  de  l'action  directe  de  la  flamme  pour  leur  conserver 
une  couleur  blanchâtre  ou  gris  perlé  particulier.  Dans  certains 
cas ,  on  met  ces  pièces ,  qiland  elles  sont  petites ,  dans  de  plus 
grandes  pièces.  Dans  d'autres  cas ,  on  les  met  dans  des  cazettes 
percées  d'un  assez  grand  nombre  de  trous. 

Je  donne  dans  la  figure  2  B  une  idée  plutôt  qu'un  dessin  exact 
des  deux  modes  d'enfournement  que  j'ai  vu  pratiquer  à  des  épo- 
ques difTérentes  dans  la  même  manufacture  (*).  Dans  l'un  comme 
dans  l'autre,  les  cruchons,  par  l'uniformité  de  leur  volume  et 
de  leur  forme,  sont  des  pièces  très-importantes  pour  la  bonne  dis- 
position d'un  enfournement,  et  par  conséquent  pour  son  éco- 
nomie et  son  succès. 

Dans  Tun ,  yî^j.  A ,  on  met  sur  le  plancher  deux  lits  de  cruchons 
très-serrés,  posés  à  têtes  bêches.  Il  y  en  a  environ  a^ 
par  rang. 

On  place  au-dessus  deux  ou  trois  rayons  de  ce  qu'on  appelle 
la  Poterie-,  ce  sont  toutes  sortes  de  vases ,  tant  d'usage 
que  de  décoration.  Ces  derniers,  si  élégants,  si  riches  de  formes 
et  d'ornements,  sont  enfermés  dans  des  cazettes  en  grès  de 
même  nature  qu'eux  ,  mais  percées  d'un  grand  nombre  de 
trous. 

Au-dessus  sont  deux  ou  trois  couches  de  terrines  et  autres 
vases  analogues,  mis  plusieurs  l'un  sur  l'autre  immédiatement. 
On  met  aussi  dans  différentes  places  du  four,  qu'on  suppose  plus 
élevées  en  température,    des  grès   faits   en   ce  qu'on  appelle 

(«)  Celle  de  Voisinlleu ,  à  Bcauvais. 
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terre  dure,  les  autres  en  terre  tendre.  Des  accôts  en 
grès  ayant  la  forme  d'un  parai lélipipède  peu  régulier  supportent , 
soutiennent  ou  séparent  les  pièces.  Ces  tenons  ou  accôts  sont  ap- 
pelés tia. 

Dans  Tautre  sorte ,^gr.P,d  enfournement, on  ne  met  qu'un  lit 
de  cruchons  posés  droits.  Ils  tiennent  plus  de  place;  mais  on  a 
reconnu  que  si ,  dans  le  premier  procédé ,  on  gagne  de  la  place , 
on  perd  beaucoup  en  défectuosité  ,  les  cruchons  se  collant  forte- 
ment, ou  même  se  faussant  par  leur  propre  poids.  Tout  est  dis- 
posé en  échappade  ,  avec  des  plaques  trouées  portées  par  des  pi- 
liers de  différentes  hauteurs.  Les  cazettes  percées  sont  supprimées 
comme  tenant  inutilement  trop  de  place. 

Le  feu  dure  trois  jours  ou  trois  jours  et  demi ,  environ  82  à  84 
heures,  à  dater  de  l'allumage. 

Le  refroidissement  indispensable  pour  pénétrer  dans  le  four  est 
d'environ  1 00  heures ,  et  au  bout  de  ce  temps  on  peut  à  peine  en 
supporter  la  chaleur,  et  il  faut  prendre  les  pièces  avec  des  gants 
de  laine  très-épais. 

Salaire  dn  grém.  —  Toutes  les  sortes  de  selmarin  n'ont  pas 
la  même  qualité  ;  le  sel  gris  est  moins  bon  que  le  sel  rougeâtre , 
dit  de  Terre-Neuve,  qui  a  servi  à  saler  la  morue,  et  qui  a 
en  effet  une  forte  odeur  de  poisson.  On  en  emploie  de  65  à  80 
kilogrammes.  (Voyez  Additions,  t.  I,  p.  633.) 

Lorsque  le  four  a  brûlé  environ  60  heures ,  et  qu'on  présume 
que  la  fournée  est  sur  le  point  d'être  cuite .  on  fait  encore  plu- 
sieurs feux ,  mais  avec  attention  et  précaution . 

Faire  un  feu  consiste  dans  un  chargeage  complet  d'un 
fover  comme  il  suit  : 

Lorsqu'il  ne  passe  plus  du  tout  de  flamme  par  la  cheminée  ni 
par  les  ouvreaux  latéraux,  au  nombre  de  huit,  et  qui  ne  sont  que 
légèrement  fermés  par  des  rondeaux  percés  qui  ne  joignent  pas , 
on  charge  rapidement  le  foyer  de  bûches  de  toutes  sortes  de  bois , 
chêne  et  bouleau  principalement;  elles  sont  longues  et  fendues 
assez  fin.  Deux  ouvriers  font  cette  charge  en  croisant  les  bois, 
celui  qui  est  à  la  gauche  du  spectateur  jette  obliquement  son 
moi'ceau  contre  la  paroi  droite  du  foyer ,  et  celui  qui  est  à  droite 
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on  fait  autant  pour  la  paroi  gauche,  et,  suivant  que  la  flamme 
sort  plus  al>ondamment  à  droite  ou  à  gauche ,  en  avant  ou  en  ar- 
rière .  on  charge  d'autant  plus  le  foyer  du  côté  où  la  flamme  joue 
le  moins  activement. 

Au  moment  de  cette  charge ,  le  four  répand  une  épaisse  fumée  ] 
ensuite  une  tlamme  rouge  un  peu  blanche,  accompagnée  de  très* 
peu  do  fumôo  «  se  dégage  et  finit  pai*  tomber  tout  à  fait. 

On  rt^fait  alors  un  nouveau  feu.  Chaque  feu  dure  environ  vingt 
minuit^.  On  ost  souvent  obligé  de  débraiser  tous  les  deux  feux 
La  l»niiso  s*onlèvo  avec  une  grande  pelle  de  tôle  à  rebords. 

.Vpîvslo  dobraisago,  on  donne  un  grand  feu,  puis  après  un  pe- 
tit fou  |H>ur  nolloyorle  four,  et  on  procède  au  premier  salage, 
qui  nVst  qu^in  )vtit  salage. 

i>u  phuv  un  liaquot  n^iipU  de  sel  devant  chaque  ouvreau  k 
on  dohors  «  sur  la  Ivanquotto  (r  ;  «  qui  accompagne  et  borde  la  voûte 
du  four. 

Unix  ouvriers ,  Tun  placé  on  haut,  au  premier  ouvreau,  du 
OvMoirauoho^  otTautri^  au  dornior,  du  coté  droit,  la  figure  cou- 
vorto  on  partie  d'un  lingt^  opais  et  mouillé,  ayant  leurs  v<^tementà 
1 1  do  in»s  gîuUs  ôgalomont  mouillés,  prannent  successivement 
iiXiN*  uno  ouillor  do  for  du  sol  dans  le  baquet,  et  Tintroduisent 
danslo  four,  on  lo  pwjoUint  aussi  loin  qu'ils  peuvent  de  Touver- 
nuv  inloriourt^  k  do  louvnv^u,  l'un  descend  du  premier  au  der- 
nu  r  ouMXNHU.  ot  PautriMiionto  du  dernier  au  premier. 

t>n  c^mtinuo  toujours  lo  fou,  mais  en  petit  feu,  pendant  cette 
optMation.  Quand  la  priMiiiort^  moitié  environ  du  sel  est  employée, 
ou  rouiol  sur  los  ouvivaux  les  opercules  qui  les  ferment  en  partie, 
et  on  continue  do  donner  doux  ou  trois  feux,  suivant  Tétat  de 
cuisson  dans  ltH]uol  on  juge  que  se  trouvent  les  pièces  :  pour  por- 
\ov  00  juiîomont ,  on  retire  avec  un  crochet  en  fer  un  des  cruchons 
i\\\\)n  a  mis  exprès  auprès  dos  ouvreaux,  et  quand  le  biscuit  en 
ostdonseet  luisant,  que  le  vernissage  est  brillant  et  égal,  que 
los  cruchons  en  se  refroidissant  cassent  en  plusieurs  pièces,  on 
juge  que  le  feu  est  suffisant  pour  donner  le  second  et  dernier  sa- 
lage. 

On  donne  ce  second  et  dernier  salage  une  heure  environ  après 
le  premier  et  deux  forts  feux;  on  le  conduit  comme  le  premier; 
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mais  il  est  plus  fort,  plus  complet;  on  jette  du  sel  par  Touvreau 
de  Taxe  de  la  voûte  n°  3  ;  on  en  introduit  dans  le  foyer ,  en  le  por- 
tant sur  des  planches  qui  brûlent. 

C'est  aussi  à  cette  époque  que  le  directeur  fait  introduire  dans 
le  foyer,  s'il  le  juge  convenable,  une  hottée  environ  d'ëcorce  de 
bouleau  chargée  de  sel,  pour  colorer  en  brun  rougeâtre  son 
grès. 

Il  se  dégage  dans  les  opérations  du  salage  une  fumée  épaisse , 
qui ,  par  sa  couleur,  semblerait  indiquer  la  présence  de  Teau  ou 
d'un  autre  corps  en  vapeur.  C'est  du  sel  et  très-peu  d'acide  hy- 
drochlorique ,  car  je  n'en  ai  point  senti  l'odeur  d'une  manière 
frappante. 

Quant  à  la  présence  du  sel ,  elle  est  démontrée  par  les  en- 
duits blancs  de  cette  matière  qui  couvrent  comme  de  la  neige 
tous  les  opercules ,  plaques ,  etc. ,  qu'on  a  mis  sur  les  ou- 
vreaux. 

Lorsque  le  feu  cesse ,  que  la  fumée  est  considérablement  ré- 
duite, on  ferme  avec  des  couvercles  lûtes  tous  les  ouvreaux,  et 
avec  de  la  terre  toutes  les  ouvertures,  puis  on  laisse  refroidir  le  four 
pendant  environ  loo  heures.  On  l'abrite  de  la  pluie  par  des  toits 
portatifs  en  planches ,  etc. 

La  couleur  gris  de  perle  du  grès  et  la  couleur  brun  rouge  ne 
tiennent  pas  à  la  pâte ,  qui  est  absolument  la  même  pour  ces  deux 
couleurs,  mais  à  des  influences  inconnues.  Tantôt  une  pièce  est 
rouge  en  partie  en  dehors  et  grise  en  dedans  ;  en  général  l'inverse 
n'a  pas  lieu. 

M.  Ziégler  pense  que  la  continuation  du  feu,  après  le  salage  et 
rintroduclion  de  Técorce  de  bouleau  dans  le  cendrier,  donne  le 
ton  rougeâtre. 

La  vapeur  du  sel  pénètre  partout  :  les  pièces  creuses  sont  ver- 
nissées en  dedans  comme  en  dehors.  11  paraît  que  trop  de  sel 
s'oppose  à  la  couleur  rougeâtre .,  et  même  la  détruit  ;  il  arrive 
aussi  que  Le  sel  reparaît  en  efflorescence  au  bout  d'un  certain 
temps  sur  les  pièces  qui  ont  reçu  plus  de  sel  que  leur  surface  ou 
leur  état  de  température  ne  pouvait  en  décomposer. 

Un  grès- cérame  anglais  appartenant  à  cette  sorte  et  glacé  par 
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le  sel ,  a  été  analysé  dans  le  laboratoire  de  Sèvres  par  M.  Buisson, 
et  a  donné  pour  parties  composantes  : 

silice 62 

Alumine 24 

Chaux 2 

Oxyde  de  fer 1 

Soude 8 

Perle 2 

Cette  grande  quantité  de  soude,  si  elle  est  réelle ,  s'explique  par 
l'absorption  que  fait  de  cet  alcali  la  pâte  incandescente,  et  ex- 
plique en  même  temps  les  effloresccnces  que  montrent  certains 
grès  mal  cuits  ou  trop  salés. 

Les  grès-cérames  vont  rarement  au  feu  sans  se  briser.  Cepen- 
dant j'ai  vu  faire  bouillir  de  Teau  presqu'à  siccité  dans  des  petits 
marabouts  à  ornements  en  relief  des  fabriques  de  grès  des  envi- 
rons de  Londres. 

Les  grès  sont  susceptibles  de  recevoir  des  décorations  en 
couleurs ,  lors  même  qu'ils  appartiennent  à  la  variété  dont  on 
vient  de  traiter,  et  que  leur  surface  n'est  couverte  d'aucun  ver- 
nis plombifère.  Les  grès  flamands  et  allemands,  les  grès  de 
Voisinlieu  en  fournissent  des  exemples  nombreux.  Mais  en  géné- 
ral ces  Poteries  d'usage  et  quelquefois  dignes  d'orner  des  appar- 
tements par  leurs  formes  et  leurs  larges  ornements  en  reliefs  ,  ne 
sont  pas  destinées  à  recevoir  des  décorations  colorées.  Les  cou- 
leurs y  sont  lourdes ,  sans  éclat ,  sans  fraîcheur.  Qu'on  ne  cite  pas 
les  grès  flamands ,  on  ne  connaissait  pas  alors  la  décoration  bril- 
lante des  Porcelaines  européennes. 

On  donne  à  leur  surface  diflerents  tons  par  l'action  d'un  feu 
plus  ou  moins  chargé  de  fumée.  On  leur  donne  partiellement 
cette  couleur  jaune  brun,  comme  bronzé,  qu'on  remarque  au 
tiers  ou  à  la  moitié  supérieure  de  presque  tous  les  marabouts, 
pots  à  lait  et  autres  vases  de  fabrication  anglaise ,  en  les  plon- 
geant en  totalité  ou  en  partie  dans  une  eau  qui  tient  en  suspen- 
sion de  l'ocre  jaune.  Suivant  la  qualité  de  l'ocre,  la  quantité 
qu'on  en  met  dans  l'eau ,  et  l'espèce  de  feu  que  ces  grès  reçoi- 
vent, cet  enduit  prend  une  couleur  brun  jaune,  d'un  ton  plus 
ou  moins  bronzé  et  plus  ou  moins  chaud. 
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2*  Sorte.  —  Grès-Cérames  fins. 

Cette  sorte  de  grès-cérames  diffère  essentiellement  de  la  pré- 
cédente ,  par  la  composition  de  sa  pâte  et  de  sa  glaçure. 

Les  procédés  de  fabrication  diffèrent  également  beaucoup  de 
ces  mêmes  opérations  dans  les  grès  communs,  mais  les  autres 
opérations  étant  semblables  à  celle  de  la  fabrication  de  la  faïence 
fine ,  nous  n'aurons  pas  à  y  revenir. 

C'est  la  température  assez  élevée  à  laquelle  on  peut  cuire  cette 
Poterie,  et  ce  sont  surtout  son  opacité,  sa  dureté  et  sa  texture 
serrée  d'où  résulte  une  cassure  d'un  éclat  toujours  un  peu 
vitreux ,  qui  me  font  placer  cette  Poterie  parmi  les  grès-cérames. 
Elle  passe  d'une  part  à  la  faïence  fine ,  et  de  l'autre  à  la  demi- 
porcelaine  (ïro/î5/o//e). 

C'est  la  fabrication  anglaise  que  je  prendrai  pour  exemple. 

Ces  pâtes  ont  une  composition  beaucoup  plus  compliquée  que 
celle  des  grès-cérames  communs ,  et  elles  sont  souvent  colorées^ 
mais  il  faut  d'abord  considérer  la  composition  de  la  pâte  sans 
couleur,  celle  que  les  fabricants  anglais  appellent  en  général 
diybodies  (corps  de  pâte  sec),  parce  qu'en  effet  ces  biscuits 
sont  plus  durs,  plus  cassants,  que  ceux  de  la  faïence  fine  ordi- 
naire. 

Suivant  M.  de  Saint-Amans,  les  pâtes  destinées  à  recevoir  di- 
verses colorations  sont  composées  comme  il  suit  : 

Kaolin  de  Cornouaillcs 14  ou  de  St-Yrieix. 

Argile  plasUque  de  Dcvonshirc UoudeMontereau. 

Silex 15  de  Meudon. 

Sulfate  de  baryte 9 

Pegmatite  altérée  de  Cornouailles 27  ou  de  St-Yrielx. 

Sulfate  de  cbaux  (gypse) 21 

100 

J'ai  répété  cette  composition  en  changeant  seulement  le  lieu 
d'origine  des  matières,  et  les  prenant  presque  toutes  en  France, 
comme  on  le  voit  dans  la  colonne  à  droite.  Ce  changement  aurait 
pu  apporter  d'assez  grandes  différences  parles  raisons  que  j'ai  sou- 
vent exposées  -,  cependant  j'ai  eu,  autant  qu'il  m'était  possible  avec 
les  moyens  qui  sont  en  mon  pouvoir,  des  résultats  assez  satisfai- 
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sants  pour  me  faire  présumer  que  cette  composition  est  bonne 
et  que  si  j*avais  pu  opérer  plus  en  grand,  et  aussi  à  une  tempé- 
rature plus  q)propnée,  j'aurais  eu  des  résultats  plus  satisfai- 
sants ('). 

La  composition  des  grès  fins  paraît  susceptible  d*étre  consi- 
dérablement simplifiée  et  réduite  même  aux  éléments  suivants  : 

Arple  plastique  de  Dreux 25 

kaolin  argileux  de  St-Yrieix 25 

Fri*|iaUide  Sl-Yriclx 50 

Vù  répété  également  cette  composition ,  qui  m'a  donné ,  dès 
le  premier  essdi «  à  un  feu  de  dégourdi  de  porcelaine  assez  fort, 
un  {rrà'^oeEriiiie  blanc*  assez  dur  pour  résister  à  la  lime,  ne 
imunhissttDt  pas*  et  ayant  près  de  o,  1 1  de  retraite  :  il  est  cepen- 
dant un  peiTi  perméable. 


(t;  S  «n  mcorr  ptes  âftdle  de  prHhlre  une  oploiou  sur  la  multitude  de  ré- 
crites qQ'nni  àtam»  JÊL  ée  St-JùH&s.  et  surtout  M.  Shaw,  pour  la  composiiion 
drs  grèfr-ftéramc^  (gpniTr  ^pae  pow  celle  des  faïences  fines  (earthenicare).  J'ai 
voulo  ^  iNMir  pcmeliBr  iiUmtt  «ers  «le  recette  que  ters  une  autre ,  en  répéter  quel- 
ques-unes. lUi»  il  5  a  HBVMOe  viie  d*cipàriBeiitation  beaucoup  plus  de  diffi- 
cultés qu'on  nr  U- jimnc  jui  TCtsàrr  cenp  d'cîL  D*abord  il  faut  bien  savoir  de 
«I utiles  subsianc»  nn:  wi«te  ?4irï<?  te»  meofs  de  ces  recettes  par  les  noms  qu'ils 
leur  ont  donnai ,  Hih><pir  jgff^WMK  nrwùA  ttome^  comùA  day,  china  clay  (qui 
iir;  peuvent  être  «nijèraoKM  S!1M«««»»«  puisqu'oo  les  emploie  dans  la  même 
recette)  (Shaw,  p.  462  et  Sià«.;s  JTiafw,  ènMORcièy,  ranci ,  yrind,  etc.,  etc., 
iloiit  la  signification  n*a  pn  te>e  4M»6f  ave«r  o^rtitode  que  par  l'auteur  lui-même 
(jiil  a  employé  ces  termes  partknfien  1  cettatoes  contrées  (*).  Ensuite ,  quand  on 
(iMMid  des  matières  d'une  autre  kwaliie.  et  qu^on  croit  analogues,  on  ne  sait  pas 
jiititiu'a  r|ucl  point  Influeront  sur  les  rÉsultats  les  dlllêrences  légères  qu'elles  peu- 
vciii  iiMiir  entre  elles.  Des  essais  en  petit  disent  souvent  trop  ou  trop  peu.  Pen  ai 
i  11  Id  pif  iive  dans  mes  essais  de  couverte  de  grès-cérame.  Enfin  je  n'aurais  pu  trou- 
ât r  a  h/vriH,  sans  des  tâtonnements  infinis  ou  sans  des  constructions  de  fours 
l.ii(i:b  mprëH,  la  température  convenable  à  la  cuisson  de  ces  compositions  si  diffé- 
j  •  iiii  :>  di*  1.1  piircelaine.  Le  dégourdi  donne  trop  ou  pas  assez  de  chaleur.  Le  grand 
Il  II  iiutiiif. .  ni  retirant  les  pièces  avant  la  fin  de  la  cuisson  de  la  porcelaine,  en 
dtiiiiie  litiijiiiiii  irop. 

f 'I  |ii:iiddiii  ju  piiJH  dire  que  ces  essais  incomplets  m*en  ont  quelquefois  assez  ap- 
l'ii-^  \nmr  mm;  idire  pri^sumcr  que  telle  recette  donnerait  les  résultats  promis  si  on 
I  ».x«r«:uuii  ddiiti  (itiiieH  les  conditions  exigées. 

O'ijui  aiu  yliirureu,  on  sait  que  le  jugement  est  encore  plus  difficile  à  porter 
jiiii  dt.»  idÏMMit)  diiiii  le  développement  allongerait  trop  cette  note. 

(\  Je  k>  ei|ili.juerdl  idu»  loin ,  h  mesure  que  j'en  ferai  usagei 
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On  voit  donc  que  c'est  encore  une  composition  perfectionnable 
et  qui  aurait  l'avantage  de  cuire  à  une  température  assez  basse. 

Les  résultats  de  ces  deux  compositions  nous  apprennent  que 
pour  qu'un  grès-cérame  soit  fin  et  qu'il  ne  soit  pas  une  porcelaine, 
c'estr-à-direqu'il  puisse  devenir  très-dur  au  feu  de  biscuit  de  faïence 
fine,  il  faut  qu'à  une  pâte  renfermant  de  l'argile  plastiquequi  prend 
une  grande  duretéà  moyenne  température ,  on  ajoute  un  fondant 
propre  à  en  lier  les  parties  encore  plus  intimement ,  et  à  donner 
il  la  surface  un  aspect  un  peu  luisant  qui  Tempéche  de  se  salir, 
sans  avoir  besoin  de  recourir  à  une  gUiçure^  fondant  qui  dé- 
graisse en  même  temps  cette  argile  si  plastique.  Il  est  vrai  que 
cette  addition  les  rend  plus  fusibles  *,  car  tous  ont  bouillonné  ou 
se  sont  ramollis  au  grand  feu  de  porcelaine  dure  \  mais  c'est  une 
circonstance  fort  peu  importante  pour  les  usages  d'ornements 
ou  de  table  auxquels  ces  grès  sont  principalement  consacrés. 

Les  compositions  précédentes  paraissent  satisfaire  à  ces  condi- 
tions-, les  suivantes,  quoique  très-différentes,  doivent  y  satisfaire 
également,  malgré  les  différences  énormes  dans  la  proportion 
et  même  dans  la  nature  de  leur  composant. 

Pâte  de  grès-cérame  blanche. 

Pour  nstouilet  de  Pour  grès  Pour  grès 

ohîmîe.  en  général.  du  Japon. 

N*»l.  N*2.  N«3. 

Kaolin 40 30 36 

Kaol.lavé(cAtwac/ay)0}.    30 16 33 

Argile  plast.  bleuâtre.  .  •    30 54 31 

100  100  100 

Pour  mortier. 

(Shaw.)  (AlKIIf.) 

N«  4.  N«  5. 

Pegmat.  altérée  (^au0n) 48        Felspath 35 

Kaolin  Uvé  {china  elay) 24        Kaolin 33 

Arg.  plast.  de  Torquay  {bail  clay),  34  Argile  plastique  bleuâtre.    51 

Silex 3       Fritte  ou  verre 1 

Marne  rouge 2  ^^^^ 

100  100 

(1)  Je  donnerai  au  vocabulaire  polyglotte  des  termes  céramiques,  autant  quHl 
sera  possible,  rexplicaliou  de  ces  noms  de  localités ,  de  ces  noms  de  patois, 
que  M.  Shaw  a  employés  trop  souvent,  et  qui  ne  sont  même  pas  tous  compris 
par  les  fabricants  du  Staffbrdshlre. 

II.  H 


210  POTERIES  A   PATE  DURE. 

Pour  paie  noire.  Voir  d'Bgjpte . 

(AïKiN.)  (Shaw.) 

N'O.  N«7. 

Kaolin ... 2 Argile  plast.  de  Torquay.  66 

Argile  plastique  bleuâtre.  68 Marne  noire? 14 

Ocre  calcinée 43 Argile  à  brique 2 

Manganèse 7 Ocre  calcinée 30 

Manganèse 8 

100  100 

Les  pâtes  de  ce  grès  doivent  être  réduites  par  le  broyage  à  un 
grand  degré  de  finesse ,  cela  leur  donne  une  plasticité  qui  rend 
le  travail  plus  facile.  On  tournasse  les  pièces  rondes  avec  soin , 
on  y  place  des  garnitures  et  des  ornements  d'application  très- 
délicats  et  souvent  d'une  couleur  différente  de  celle  du  fond.  Ces 
ornements  sont  faits  dans  des  moules  en  terre  cuite.  Le  dépouil- 
lement ,  Tapplication  et  le  collage  en  sont  très-faciles  en  raison 
de  la  plasticité  de  la  pftte ,  et  le  collage  est  très-solide  probable- 
ment par  suite  de  la  fusibilité  de  la  pâte ,  qui  permet  une  liaison 
intime  entre  les  deux  parties. 

Cuisson.  —  Ces  Crès  se  cuisent  ordinairement  dans  des  fours 
cylindriques  droits,  à  alandiers  et  tout  à  fait  semblables  à  ceux, 
qui  servent  à  cuire  la  faïence  fine.  Le  nombre  des  alandiers  varie 
de  quatre  à  six ,  suivant  la  capacité  des  fours.  Comme  ce  sont 
en  général  des  grès  de  luxe ,  les  fours  sont  de  petite  dimension. 
Celui  qui  est  établi  à  Vaudancourt ,  près  d'Épernay,  département 
de  la  Marne,  a  4  mètres  de  diamètre  sur  5  de  hauteur,  et  six 
alandiers. 

Les  oxydes  métalliques  introduits  dans  ces  pâtes  leur  donnent 
la  couleur  qui  leur  est  propre ,  ravivée  par  la  nature  fusible  de  la 
pâte.  Ainsi,  la  composition  du  grès  blanc,  p.  209,  qui  a  quelques 
défauts,  dus  à  l'influence  d'une  trop  grande  quantité  d'argile 
plastique ,  avec  o,oo5  d'oxyde  de  chrome  et  un  ciment  de  porce- 
laine finement  broyé ,  a  donné  un  vert  pâle  assez  agréable  ;  avec 
une  égale  quantité  d'oxyde  de  cobalt,  un  bleu  de  ciel  très-frais,  et 
avec  i  millièmes  de  chrome  et  i  millièmes  de  cobalt ,  un  bleu 
verdàtre  assez  joli. 

On  sait  comment,  avec  les  oxydes  de  manganèse  et  de  fer,  on 
obtient  un  très-beau  noir. 
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Glaçnrec.  —  Tantôt  ces  grès  sont  cuits  sans  aucune  glaçurc  ; 
c'est  le  cas  le  plus  ordinaire,  surtout  dans  les  grès  communs. 
Tantôt  ils  sont  recouverts  de  glaçures  généralement  minces  et 
(le  natures  très-diverses. 

Les  principes  de  composition  de  ces  glaçures  et  les  recettes 
que  Ton  a  donnés,  sont  encore  plus  incertains  que  ceux  des  pâtes, 
à  cause  de  la  liaison  qu'il  faut  établir  entre  elles  et  le  corps  de 
pâte  sur  lequel  elles  doivent  être  appliquées. 

Tantôt  la  glaçure  même  est  produite  par  la  seule  influence 
de  Toxyde  de  plomb  et  des  alcalis  qui  entrent  dans  la  composi- 
tion du  vernis  particulier  avec  lequel  on  enduit  l'intérieur  des 
'Cazettes  où  les  grès  sont  placés  pour  être  cuits. 

Cet  enduit  vitreux  est  composé  à  peu  près  comme  il  suit  : 

Selmarin 67 

Potasse 28 

Oxyde  de  plomb 5 

100 

Ces  alcalis,  le  selmarin  et  Toxyde  de  plomb,  en  se  vaporisant 
par  Faction  du  feu ,  s'attachent  sur  la  surface  des  pièces  de  grès 
et  les  vitrifient  superficiellement-,  c'est  l'opération  qu'on  nomme 
en  Angleterre  smearing. 

Les  glaçures,  soit  par  immersion ,  soit  par  application,  ont 
une  composition  plus  compliquée ,  et  qui  a  beaucoup  d'analogie 
avec  celles  pour  les  grès  fins  en  général. 

D'après  M.  St-Amans, 


N»  1.   Verre  plombifère,  dit  cristal 51  \ 

Sable  quarzeux 7  f 

Felspath 17  ^ 

Sulfate  de  baryte 25  J 


100 


J'ai  essayé  cette  composition.  La  glaçure  qu'elle  a  donnée  sur 
des  petits  échantillons  de  biscuit  de  grès  était  blanche,  avait  un 
aspect  cireux  et  une  surface  coque  d'oeuf. 

»•  2.   Felspath 35 

Sable  quarzeux 25 

Minium 20    )  loo 

Potasse  du  commerce 5 

Borax  calciné 15 
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Cette  glaçure  s'est  bien  étendue,  avec  un  éclat  vitreux  sur 
les  grès-cérames  dont  j'ai  fait  des  essais.  Mais  elle  tressaillait  as- 
sez fortement ,  et  elle  est  difficile  à  employer. 

Le  vernis  pour  les  grès  noirs  qu'on  ne  place  qu'à  l'intérieur 
peut  être  composé  comme  il  suit  : 

N"  3.  Minium Sa 

Silex ih 

Oxyde  de  manganëse 2 

Les  Poteries  couvertes  de  ces  enduits  vitreux ,  sont  suscepti- 
bles d'être  richement  ornées  avec  des  lustres  métalliques  qui  y 
prennent  un  éclat  très-vif.  Elles  sont  aussi  propres  à  recevoir  des 
ornements  en  couleurs  très-variées  et  remarquables  par  la  saillie 
qu'ils  peuvent  conserver  sans  écailler. 

Principatuc  lieux  de  fabrication  des  grès-cérames. 

Avant  d'entrer  dans  l'examen  des  divers  lieux  de  fabrication 
des  grès-cérames,  je  dois  dire  quelques  mots  sur  leur  histoire  en 
général. 

La  revue  qu'on  va  faire  de  ces  lieux  nous  apprendra  que  les 
grès-cérames,  cette  Poterie  dure,  imperméable,  cuite  à  une  haute 
température,  et  revêtue  souvent  d'une  solide  glaçure,  n'a  été  mise 
en  réelle  fabrication  en  Europe ,  en  Afrique  et  dans  l'occident  de 
l'Asie  que  depuis  très-peu  de  siècles.  Les  plus  anciens  exemples 
authentiques  de  cette  fabrication  remontent  à  peine  à  la 
fin  du  XIV*  siècle ,  comme  on  le  verra  aux  articles  des  grès  cé- 
rames flamands  et  allemands  et  de  ceux  du  Beauvoisis. 

Je  connais  néanmoins  quelques  pièces  de  Poterie  évidemment 
antiques,  au  jugement  des  archéologues  les  plus  érudits.  Le  Musée 
céramique  en  possède  même  qui  viennent  de  l'Egypte ,  et  qui , 
par  leur  dureté  et  leur  imperméabilité,  peuvent  être  placées 
parmi  les  grès. 

Ce  sont  des  bouteilles  en  sphéroïde  déprimé,  sans  pied, 
mais  avec  un  long  col  et  une  anse  latérale,  d'une  pâte  fine,  d'un 
jaune  très-pâle,  qui  sont  luisantes  sans  aucun  lustre,  dures  au 
point  de  n'être  pas  entamées  par  le  couteau  et  tout  à  fait  imper- 
méables. 
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Telles  sont  les  seules  notions  que  j'aie  sur  les  Poteries  anti- 
ques qu'on  peut  rapporter  aux  grès-cérames. 

Je  compléterai  l'histoire  de  ces  Poteries  aux  articles  de  celles 
qui  ont  quelque  célébrité  historique,  tels  que  les  grès-céramés 
flamands  et  allemands  et  les  grès  du  Beauvoisis.  Quant  aux  grès 
chinois  et  japonais,  ils  ont  l'antiquité  que  l'on  attribue  à  Fart  de 
la  porcelaine  dans  ces  pays ,  et  qui  est ,  comme  on  le  verra  au  cha- 
pitre de  la  porcelaine ,  hors  de  toute  comparaison  avec  les  porce- 
laines et  par  conséquent  les  grès  européens. 

Je  dois  maintenant  faire  connaître  les  principaux  lieux  où  se 
fabrique  Tune  ou  l'autre  sorte  de  grès-cérame,  et,  m'arrétant  aux 
particularités  que  peuvent  présenter  quelques-unes  de  ces  fabri- 
ques ,  je  suivrai  Tordregéographique  ordinaire. 

France.  —  Aîn.  —  A  Meillonas ,  dans  l'arrondissement  de 
Bourg,  ce  sont  des  grès  communs  très-durs.  On  y  fait  des  cru- 
chons à  bière ,  à  eaux  minérales ,  qui  sont  d'une  bonne  forme , 
d'une  pâte  assez  blanche,  couverte  d'une  glaçure  terreuse. 

Oalvadot.  —  A  Noron  est  une  fabrication  remarquable  de 
grandes  pièces  de  provision  et  de  ménage ,  qui  vont  assez  bien  au 
feu.  On  y  fait  des  pots  à  beurre,  des  jarres  pour  salaison  assez 
grandes  pour  ccfntenir  plusieurs  porcs. 

La  OrAme  est  connue  depuis  longtemps  par  les  grès  solides, 
d'un  beau  brun,  de  MM.  Hévol  père  et  fils,  à  Saint-Uze.  On  les 
appelle  porcelaine  brune  ou  porcelaine  de  ménage  ;  mais  elles 
sont  opaques,  ce  sont  donc  des  grès.  Cette  fabrique  date  seule- 
ment de  1800,  et  avait  en  i834  une  grande  activité. 

On  cuit  ces  grès  à  la  houille. 

Leur  glaçure  est  une  couverte  terreuse.  Ils  vont  assez  bien 
au  feu. 

Cher.  — A  Saint^Palais  et  à  la  Borne,  hameau  près  de  la  com- 
mune d'Eurachimons ,  les  cultivateurs  deviennent  Potiers  dans  la 
saison  morte  et  font  des  grès  assez  remarquables  par  leur  cou- 
verte d'un  beau  brun  très-glacé,  et  par  les  formes  humaines 
qu'ils  cherchent  à  donner  à  leur  Poterie. 

Oaromie.  —  Chez  MM.  Fouques  et  Arnoux,  ces  habiles  fabri- 
cants   de  Valentine  près  Toulouse,  qui  font  des  faïences  fines, 
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des  porcelaines  dures  Irès-dignes  d'éloges,  on  fait  aussi  des 
grès-cérames  qui  sont  remarquables  par  la  finesse  de  leur  pâte , 
leur  façonnage  pur  et  leur  couleur  tantôt  presque  blanche,  tantôt 
d'un  beau  rouge  de  brique. 

Manche.  —  On  Yoit  en  assez  grand  nombre ,  dans  le  commerce 
alimentaire  de  Paris,  des  petits  pots  noirs  ou  gris  presque  noirs, 
grossièrement  ellipsoïdes,  dans  lesquels  on  transporte  le  beurre 
salé  de  différentes  parties  de  la  Bretagne  ;  ces  pots  sont  en  grès, 
on  les  fabrique  à  Ger  près  Mortain ,  dans  le  département  de  la 
Manche^  ils  sont  faits  d'argile  pure  et  sans  aucune  glaçure  ;  la 
couleur  noire  qu'ils  présentent  dépend ,  dit-on ,  de  la  fusion  d'un 
certain  sable  qu'on  ajoute  à  Targile ,  et  la  pureté  de  cette  couleur 
tient  à  la  place  où  on  les  met  dans  le  four  ^  les  fours  ont  de  6  à  7 
mètres  de  longueur.  On  regarde  ces  pots  comme  plus  imper- 
méables qu'aucune  autre  sorte  de  grès. 

Il  y  a  en  outre  dans  la  Manche  un  très-grand  nombre  de  fa- 
briques de  grès-cérames  communs. 

A  la  Chapelle-en-Juger ,  à  Saux-Mesnil ,  à  Nehou ,  ce  sont  des 
grès  très-grossiers 5  les  uns  mats,  les  autres  avec  une  couverte 
vitreuse,  d'un  brun  sale,  qui  est  due  au  plomb.  C'est  particu- 
lièren)ent  à  la  Chapelle-en-Juger  que  se  fabriquent  ces  grands 
pots  cylindriques  qu'on  nomme  pots  à  beurre  ;  les  débris  très- 
nombreux  de  ces  pots  sont  piles  et  réduits  en  un  sable  grossier 
qui  est  employé  comme  ciment  par  les  fournalistes  de  Paris 
sous  le  nom  de  t  a  1  v  a  n  n  e. 

A  Vin-de-Fontaine,  on  remarque  sur  des  bouteilles  assez  vo- 
lumineuses, à  col  étroit  et  ventre  large  une  couverte  brun  cho- 
colat assez  brillante ,  quoique  mal  étendue  ;  mais  surtout  des 
ornements  en  relief  très-saillants ,  de  différentes  formes  •,  des  fleurs 
telles  que  des  œillets;  ils  sont  blancs  mais  salis  par  l'approche  de 
la  couverte  et  faits  avec  la  pâte  infusible  du  kaolin  de  Saint-Sau- 
veur-sur-Douve  -,  ces  ornements ,  n'étant  point  fendillés ,  ont  dû 
être  mis  sur  la  place  avant  la  cuisson. 

On  pourrait  tirer,  dans  des  cas  semblables,  un  assez  joli  parti 
de  ce  genre  d'ornement  très-apparent  et  peu  dispendieux. 

Haute-Marne.  —  M.  Guignet  fait  depuis  longtemps,  à  Giey- 
sur-Anjou,  des  Grès-cérames  gris  et  même  blancs  qui  sont  d'un 
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débit  d'autant  plus  avantageux  pour  lui  qu'il  peut  les  donner  à 
un  prix  inférieur  à  celui  qu'ont  ordinairement  toutes  les  Poteries 
cuites  à  haute  température;  cela  tient  en  grande  partie  à  ce  qu'il 
les  cuit  en  charge  dans  un  four  à  deux  étages  de  foyer  qui  a  été 
déjà  cité  dans  le  chapitre  Y,  p.  igS,  consacré  aux  procédés  de 
cuisson  des  Poteries. 

La  Moselle  n'est  pas  moins  riche  en  fabriques  de  grès-cérames. 
On  en  compte  plus  de  huit  ;  mais  une  des  plus  remarquables 
est  celle  de  Sarreguemines ,  fondée  et  dirigée  depuis  longues  an- 
nées par  M.  Paul  Utzschneider ,  avec  une  habileté  que  j'ai  déjà 
signalée  à  l'article  des  faïences  fines. 

On  n'y  fait  que  deux  sortes  de  grès.  Les  grès  fins,  à  l'instar 
des  jolis  grès  de  Wedgwood,  et  peut-être  encore  plus  variés  de 
tons  que  les  siens.  On  en  remarque  de  beau  noir,  de  brun  cho- 
colat foncé,  de  brun  roussâtre  café,  de  bleuâtre  sale,  à  fond 
tirant  sur  Tardoise,  de  jaune  brun,  de  jaune  pur.  Les  uns  mats, 
les  autres  vernissés  ou  couverts  avec  des  ornements  appliqués  en 
pâte,  bruns  ou  blancs.  Parmi  les  pièces  qu'il  a  faites  en  1839,  on 
en  a  remarqué  d'un  grès  très-fin ,  d'un  brun  harmonieux ,  revê- 
tues en  dedans  d'un  bel  engobe  blanc  brillamment  ver- 
nissé. 

Ces  grès  se  cuisent  à  la  houille ,  dans  un  petit  four  particulier  à 
6  alandiers,  d'environ  2  mètres  i5  centim.  de  diamètre,  sur 
3  mètres  de  hauteur. 

La  seconde  sorte  de  grès-cérame,  dont  l'invention  est  entière- 
ment due  à  M.  Utzschneider,  est  ce  qu'il  appelle  des  grès  por- 
phyres et  des  grès  jaspes.  Ils  ressemblent  en  eflFet,  surtout  les 
premiers,  à  ces  roches  dures,  que  c'est  à  s'y  méprendre.  Le  bre- 
vet d'invention  qu'il  avait  pris  en  1 8o4  étant  expiré ,  la  compo- 
sition des  pâtes  a  été  publiée. 

Elles  sont  composées  comme  il  suit  : 

Argile  rouge  foncé  de  Wattenheim 25,0 

Argile  Jaune  de  Neubinnigen 50,0 

Argile  Jaune,  entre  Saarbruck  et  Gofontaine  (Sarre) 12,5 

Silexjaunc? 12,5 

100,0 

On  passe  ces  matières  au  tamis  très-fin ,  puis  on  les  mélange 
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Les  deux  premiers  éléments  doivent  être  lavés ,  et  le  silex  cal- 
ciné broyé  très-finement;  Targile  jaune  de  Saarbruck  est  cuite 
seule  au  grand  feu,  puis  pulvérisée.  Ou  doit  garder  la  pâte  qui  en 
résulte  au  moins  six  mois  avant  de  l'employer,  elle  est  alors  plus 
ductile. 

On  cuit  les  pièces  en  cazettes  dans  un  four  cylindrique ,  au  feu 
de  porcelaine  tendre.  La  pâte,  infusible  même  à  plus  haute  tem- 
pérature ,  devient  dure  au  point  qu'on  peut  en  faire  des  pierres  à 
fusil  plus  légères  que  le  silex.  Elle  ne  gerce  point  à  la  cuisson. 
La  retraite  est  énorme ,  ao  pour  loo  ! 

Lorsque  les  pièces  faites  avec  ces  pâtes  sortent  du  four ,  leur 
surface  est  noire  et  raboteuse ,  il  faut  l'unir  et  la  polir,  ce  qui  est 
une  opération  assez  dispendieuse.  Cependant,  en  i835,  M.  Utz- 
schneider  était  parvenu  à  la  simplifier  assez  pour  pouvoir  réduire 
notablement  le  prix  de  ces  grès.  Il  en  a  fait  de  grands  vases,  des 
candélabres  imitant  si  parfaitement  les  candélabres  en  porphyre 
d'Elfdalen  en  Suède,  qu'il  faut  y  regarder  de  près  pour  les  dis- 
tinguer. 

On  fixe  les  vases ,  colonnes  et  autres  pièces  cylindriques  sur 
l'axe  horizontal  d'un  tour  à  deux  poupées.  Un  homme ,  faisant 
tourner  une  grande  roue  de  volée,  peut  faire  marcher  à  lui  seul 
4  grandes  pièces  et  occuper  4  polisseurs. 

Ceux-ci  sont  assis  plus  bas  que  la  pièce  et  la  dégrossissent 
d'abord  avec  de  gros  émeri ,  puis  ils  lui  donnent  le  doucis  par 
des  émeris  de  plus  fins  en  plus  fins.  Enfin  la  pièce  reçoit  son 
dernier  poli  au  moyen  du  tripoli.  C'est  avec  une  lame  de  plomb 
qui  se  courbe  aisément  et  peut  s'appliquer  exactement  sur  toutes 
les  sinuosités  de  la  pièce,  qu'on  lui  donne  le  dernier  poli.  On  ne 
fait  aucun  usage  des  sables  pour  dégrossir,  ni  de  potée  d'étain 
pour  finir,  ce  grès  porphyre  est  trop  dur. 

Malgré  le  prix  le  plus  bas  auquel  M.  Utzschneider  a  réduit  ces 
grès,  le  débit  en  est  trop  peu  considérable  pour  être  l'objet  d'une 
fabrication  suivie.  Ce  sont  des  objets  de  luxe  dont  l'emploi  est 
considérablement  restreint  par  le  peu  de  goût  qu'on  a  en  France 
pour  les  objets  qui  ne  sont  pas  assez  brillants,  et  qui  ne  peuvent 
être  assez  contournés  pour  plaire  aux  masses  actuelles. 
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».  —  Les  grès  de  Saint-Amand  ont  acquis  de  Tintérét  par 
la  description  et  l'analyse  qu'en  a  données  M.  Berthier  (*). 

L'argile  qu'on  emploie  dans  la  composition  de  leur  pâte  est 
tirée  d'un  banc  puissant  et  très-étendu  d'argile  plastique  qui  se 
prolonge  depuis  Saint-Amand  jusqu'à  Saint-Sauveur  et  au  delà. 
M.  Berthier  a  indiqué  sa  composition  comme  étant  de  a5  à  3o 
d'alumine  sur  76  à  70  de  silice.  Cette  argile,  qui  ne  renferme 
point  de  chauY ,  est  le  seul  élément  de  cette  pâte. 

Ce  sont  des  grès  communs ,  faits  en  général  très-grossièrement. 
Les  uns  sont  sans  couverte ,  et  les  autres  sont  enduits  intérieure- 
ment ,  et  en  partie  extérieurement,  d'une  véritable  couverte  mise 
très-inégalement  par  immersion.  Elle  est  faite  d'un  mélange  de 
scories  de  forge ,  de  sable ,  d'argile  et  de  chaux.  Elle  est  vitreuse , 
et  d'un  brun  foncé  sale.  Elle  est  composée  en  dernière  analyse , 
d'après  M.  Berthier  : 

De  silice 55,8 

D'alumine 7,0 

De  diaux :  .  .  .  30,8 

D'oxydede  fer. 12,4 

D'oxyde  de  manganèse 3,0 

D'oxyde  de  magnésium 1,0 

100,0 

Les  fours  sont  du  système  des  fours  allemands  et  de  ceux  de 
rOise,  c'est-à-dire  des  demi-cylindroïdes  couchés,  à  sol  incliné 
du  foyer  à  la  cheminée  ;  ils  ont  environ  7  mètres  de  longueur  sur 
3  mètres  3  décim.  de  largeur  et  2  mètres  3  décim.  de  hauteur 
de  la  clef  de  voûte  au  sol  ;  ils  sont  chauffés  au  bois  de  branche. 
Chaque  cuite  comprenant  l'enfournement,  la  cuisson  et  le  re- 
froidissement dure  huit  jours. 

La  fabrication  de  Saint-Amand  et  de  Saint-Sauveur  est  très- 
active  et  H.  Berthier  évalue  son  produit  brut  annuel  à  1 3o,ooo  fr. 

Vord.  —  Dans  le  département  du  Nord  il  y  a  deux  centres  de 
fabrication  de  grès-cérames  communs ,  c'est-à-dire  qui  ne  con- 
sistent qu'en  cruchons  et  bouteilles  à  bière  ou  eaux  minérales  : 

Celui  de  Ferrières  la  petite  et  celui  de  Sars-Poterie.  La  perfection 

(')  AnnaUê  des  Mines,  1823,  tom.  VIII,  p.  362 ,  et  1827 ,  tom.  I*',  p.  473, 
PI.  Tn. 
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de  façonnage  des  petites  pièces  faites  dans  ce  dernier  lieu  est 
d'autant  plus  remarquable  qu'on  y  fait  des  pots  à  salaison  d'une 
assez  grande  dimension ,  d'un  grès  blanchâtre  assez  agréable  à 
la  vue,  d'une  forme  commode,  bien  tournés  et  revêtus  d'une 
glaçure  terreuse  très-brillante. 

Oise.  —  Dans  le  département  de  l'Oise  et  presque  uniquement 
dans  les  environs  de  Beauvais ,  à  8  ou  i  o  kilomètres  de  cette  ville, 
on  trouve  de  nombreuses  fabriques  de  grès-cérames,  toutes  ap- 
partenant ,  par  leur  pâte  et  leur  glaçure ,  à  la  sorte  que  j'ai  nom- 
mée commune. 

On  reporte  à  une  assez  haute  antiquité  la  fabrication  des  grès 
de  Saveignies  5  elle  parait  en  effet  dater  d'une  époque  antérieure 
au  XVI*  siècle ,  car  il  est  certain  que  Rabelais  cite  les  Poteries  de 
Beauvais,  par  conséquent  des  Poteries  déjà  célèbres  vers  i5oo, 
et  qui  continuèrent  de  l'être  jusqu'au  temps  de  François  1*';  la 
bouteille  de  chasse  que  je  citerai  et  décrirai  plus  bas  à  l'histoire 
générale  des  grès  et  qui  appartient  bien  certainement  à  la  fabri- 
cation picarde,  est  une  preuve  certaine  de  l'existence  de  cette 
Poterie  au  xv*  siècle;  mais  aucun  fait  authentique  ne  nous  con- 
duit à  admettre  que  les  Potiers  de  ces  provinces  savaient  faire 
avant  cette  époque  autre  chose  que  des  Poteries  à  pâte  tendre ,  et 
les  débris  de  Poteries  semblables ,  assure  M.  de  Cambry  (*) ,  à 
celles  de  Saveignies  qu'on  trouve  dans  les  fouilles  de  l'ancienne 
ville  romaine  de  Bratuspance ,  aujourd'hui  Breteuil,  de- 
manderaient à  être  étudiés  de  nouveau,  pour  qu'on  puisse 
assurer  qu'elles  appartiennent  bien  réellement  au  genre  des 
grès -cérames.  Il  (ait  remarquer  qu'on  fait  à  Saveignies  non- 
seulement  de  vrais  grès  mais  des  Poteries  à  pâte  tendre  et  ver- 
nissées; cependant  les  historiens  disent  que  cette  dernière  est 
moderne  et  que  c'est  aux  grès  qu'il  faut  rapporter  tout  ce  que 
Ton  dit  de  l'ancienneté  des  Poteries  de  Saveignies. 

En  décrivant  les  procédés  généraux  de  l'art  j'ai  pris  la  plupart 
de  ces  procédés  dans  la  fabrication  de  l'Oise;  je  n'aurai  donc  à 
y  revenir  ici  que  pour  y  signaler  quelques  caractères  particuliers. 

Les  principaux  centres  de  fabrication  sont  à  Saveignies,  à 

(«)  Description  du  département  de  l'Oise,  2  vol.  in.8«,avec  un  AUas,  1803» 
vol.  I,  p.  190. 
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8  kilomètres  de  Beauvais,  à  Saint-Juste-Iès-Beauvais ,  à  Saint- 
Samson ,  à  la  Chapelle-aux-Pots ,  etc.  Trois  ou  quatre  familles  se 
partagent  presque  toute  la  fabrication  et  presque  tous  ces  lieux 
ne  sont  habités  que  par  des  Potiers  (*);  ils  prennent  leur  argile 
dans  les  environs  de  la  fabrique ,  et  ce  sont  certainement  ces 
gîtes  si  nombreux,  si  constants  qui  ont  déterminé  Tagglo- 
mération  de  ces  fabriques  dans  un  arrondissement  très-circon- 
scrit. 

La  pâte  se  compose  d'argile  plastique  de  différentes  qualités  et 
localités  assez  voisines  les  unes  des  autres,  que  les  Potiers  asso- 
cient pour  obtenir  des  pâtes  plus  ou  moins  .réfractaires  et  garnir 
aussi  toutes  les  places  du  four  suivant  que  la  température  doit  y 
être  plus  ou  moins  élevée.  A  la  Chapelle^aux-Pots ,  on  emploie 
trois  sortes  d'argile  :  Tune ,  nommée  terre  jaune,  est  une 
argile  jaunâtre,  sableuse,  friable,  qui  vientd'Ons-en-Bray^  une 
seconde ,  qu'ils  nomment  simplement  argile,  est  encore  as- 
sez sableuse ,  et  supérieure  en  position  à  la  troisième ,  qui  est 
nommée  glaise,  et  qui  est  une  argile  plastique  brune.  C'est 
la  plus  parfaite,  la  plus  réfractaire,  celle  qu'on  emploie  pure, 
sauf  le  sable  qui  se  môle  en  la  marchant  et  en  saupoudrant  les 
pièces  façonnées  pour  qu'elles  n'adhèrent  point  aux  corps  qui 
les  touchent. 

J'ai  décrit  plus  haut,  à  l'article  du  façonnage  des  grès ,  les  pro- 
cédés employés. 

Les  tours  sont  semblables ,  sauf  la  perfection  des  parties ,  à 
celui  dont  j'ai  donné  la  figure  d'après  le  tour  de  Voisinlieu.  Ils 
sont  de  différentes  dimensions,  placés  à  la  suite  les  uns  des  au- 
tres et  dans  une  fosse  assez  profonde  où  tombe  l'excédant  de  pâte 
des  ébauches.  Au  milieu  de  la  fosse  carrée  est  un  billot  cylindri- 
que de  bois ,  dans  lequel  on  ùxe  l'axe  de  fer  vertical  sur  l'extré- 
mité duquel  porte  le  corps  du  tour.  On  vide  ces  fosses  lorsqu'elles 
sont  pleines  -,  mais  comme  il  faut  démonter  le  tour  et  ses  an- 
nexes ,  on  fait  les  fosses  assez  grandes  pour  n'être  pas  obligé  de 
répéter  souvent  cette  opération.  Une  de  ces  fosses  avait  environ 

• 

(^)  Ils  ne  fbnt  pas  tous  du  grès.  Ceux  qui  ne  font  que  cette  Poterie  se  nomment 
particulièrement  Potiers,  et  ou  appelle  plombiers  ceux  qui  font  de  la 
Poterie  vernissée  au  plomb. 
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1 3  à  1 4  décimètres  de  son  fond  à  la  girelle  du  tour.  La  roue , 
seulement  à  cinq  rayons ,  avait  autant  de  diamètre. 

Le  mouvement  que  lui  imprime  l'ouvrier  de  droite  à  gauche 
avec  le  toumoir,  dure  assez  longtemps  pour  qu'il  ait  le  temps  de 
faire  entièrement  une  bouteille  ou  cruchon  de  grès  de  dimension 
ordinaire,  avec  sa  petite  collerette  et  son  rebord. 

Lorsqu'on  fait  de  grandes  pièces ,  on  renouvelle  le  mouvement 
de  rotation ,  et  l'ouvrier  élève  son  siège  à  mesure  qu'il  élève  la 
pièce. 

J'ai  pris  pour  exemple  des  fours  à  grès  commun  ceux  de  Sa- 
veignies.  Je  n'ai  à  y  revenir  que  pour  faire  remarquer  que  les  Po- 
teries cylindroïdes  qui  entrent  dans  la  construction  de  la  voûte 
sont  faites  exprès  ,  parce  qu'il  faut  qu'elles  soient  très-solides, 
d'une  dimension  appropriée ,  et  qu'elles  remplissent  le  triple  ob- 
jet de  la  solidité ,  de  la  légèreté  et  de  la  résistance  au  feu. 

Les  grès  qu'on  fabrique  à  Saveignies  et  dans  les  autres  villages 
cités  sont  en  général  d'un  façonnage  très-imparfait,  vissés,  bos- 
selés, etc.;  mais  ils  sont  remarquables  parleur  volume.  On  y 
fait  des  cornues  de  20  à  a5  litres  de  capacité ,  des  doubles  tou- 
rilles ,  de  grands  tuyaux  pour  la  conduite  des  eaux ,  et  surtout  des 
jarres  qu'on  nomme  fontainesde  grès,  pour  mettre  Teau 
à  boire  dans  les  ménages,  et  qui  ont  1  mètre  t  o  cent,  de  haut  sur 
90  cent,  de  diamètre  à  la  panse.  Ce  sont  les  pièces  de  grès-cérame 
les  plus  grandes  que  je  connaisse. 

Les  maîtres  Potiers  de  Saveignies,  au  nombre  d'environ  16 ou 
18 ,  ne  fournissent  pour  ainsi  dire  que  la  terre  et  le  local.  Ce  sont 
des  marcheurs  de  terre ,  et  une  femme  nommée  o  c  r  e  u  s  e ,  qui 
vont  préparer  dans  plusieurs  ateliers  la  pâte  nécessaire  au  travail  de 
la  journée  du  tourneur;  celui-ci  va  d'une  fabrique  à  une  autre 
façonner  les  pièces  qu'il  sait  le  mieux  faire.  Ce  sont  des  enfour- 
neurs  banaux  qui  enfournent  successivement  chez  divers  Potiers. 
Des  femmes  conduisent  le  petit  feu  pendant  la  nuit.  Le  maître  de 
la  fabrique  concourt  à  la  cuisson  en  conduisant  le  feu  vers  la  fin. 

Les  mêmes  procédés  ,  les  mêmes  soins  se  suivent  au  lieu  dit  la 
Chapelle-aux-Pots,  sur  la  route  de  Gournay. 

Satee-et-x^ire.  —  Il  y  a  dans  le  département  cinq  à  six  fabri- 
ques de  grès-cérame  commun ,  qui  font  les  pièces  diverses  dont 
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la  destination  demande  cette  sorte  de  Poterie  imperméable.  La 
plus  remarquable  est  celle  du  Montet ,  près  Palinge  y  arrondisse- 
ment de  CharoIIes ,  dirigée  par  M.  Laujorois. 

La  pAte  de  ces  grès  est  blanchâtre,  très-dense  ,  très-solide.  Ils 
sont  généralement  fort  bien  façonnés.  Quelques  pièces  ont  une 
assez  grande  dimension.  Des  jarres  à  salaison  ont  5o  cent,  de 
hauteur  sur  33  de  diamètre  au  ventre  ;  des  terrines  ont  un  dia- 
mètre de  5o  cent. ,  etc. 

L'argile  plastique  blanche  vient  de  Girey ,  à  environ  6  kilom. 
de  la  fabrique. 

La  couverte  se  compose  d'argile  blanche  lavée ,  de  silex  et  de 
feispath  broyé,  fondus  ensemble  sans  Taddition  ni  du  sel,  ni 
d'aucun  oxyde  métallique. 

On  n'a  plus  ici  recoure  au  salage  pour  la  glaçure.  Le  four  est 
droit,  cylindrique,  à  trois  alandiers;  on  y  cuit  avec  du  bois  de 
tremble  fendu  fin  comipe  pour  la  porcelaine ,  dont  ces  grès  s'é* 
loignent  si  peu.  Une  cuite  dure  3o  heures. 

Pas-dc-Oalaîs.  —  Il  y  a  dcux  fabrications  assez  distinctes  ;  la 
première  est  celle  d'Hesdin  qui  fournit  des  Poteries  rouges ,  dures 
légères,  sans  glaçure  mais  d'un  grès-cérame  bien  caractérisé,  et 
des  carreaux  de  cette  même  couleur  revêtus  d'un  vernis  vert  né- 
cessairement plombifère. 

La  seconde  est  celle  de  Boulogne  qui  fabrique  de  très-beaux 
pots  à  beurre  et  des  bouteilles  à  eau  minérale  d'un  grès-cérame 
assez  beau  et  presque  blanc. 

ToniM.  —  Les  grès  de  Treigny  en  Puisaye  sont  assez  semblables 
k  ceux  de  Saint-Amand ,  par  conséquent  grossiers  de  pâte  et  à 
glaçure  brun-verdâtre  mal  appliquée. 

Orèi-Gérames  allemand!,  flamande  et  hollandais. 

Les  grès-cérames  fabriqués  en  Allemagne  et  généralement 
dans  les  pays  peu  éloignés  des  bords  du  Rhin  et  de  ses  affluents , 
dans  le  xvi^  et  le  xvii^  siècle ,  ont  une  assez  grande  célébrité  et 
un  caractère  tout  particulier  et  tel  qu'il  ne  faut  pas  une  longue 
étude  pour  les  reconnaître  :  pâte,  forme,  système  d'ornementa- 
tion ,  finesse  d'exécution ,  couleur  même  lorsqu'il  y  en  a ,  carac- 
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têrisent  parfaitement  ces  grès  qu'on  ne  fait  plus  maïs  qu*on  trouve 
chez  tous  les  marchands  de  curiosités,  peut-être  à  Paris  plus 
qu'ailleurs  et  dans  toutes  les  collections  d'objets  du  moyen  àg*e. 

Cette  fabrication  présente  pour  ainsi  dire  l'histoire  des  grès- 
cérames  ;  on  ne  connaît  pas  cette  Poterie  avant  le  w^  siècle,  et  les 
grès  qu'on  a  fabriqués  partout  depuis  le  commencement  du  xvii' 
siècle,  ne  lui  ressemblent  plusdu  tout  par  aucun  des  caractères  que 
je  viens  de  tracer  :  c'est  la  fabrication  d'une  variété  de  Poterie  qui 
a  bien ,  il  est  vrai ,  200  ans  ,  qui  a  été  dans  sa  plus  grande  splen- 
deur de  i54o  environ  jusqu'à  161 5  ou  20  pour  disparaître  en- 
tièrement. 

Avant  ces  grès  je  ne  connais  en  Europe  aucune  Poterie  à  la- 
quelle on  puisse  donner,  avec  le  nom  de  grès,  les  caractères  com- 
plets qui  appartiennent  aux  grès-cérames  allemands  du  xvi"  siè- 
cle*, depuis  ce  temps  on  a  fait  des  grès-cérames,  on  en  a  fait  de 
très-beaux,  on  en  fait  encore,  mais  ils  n'ont  plus  les  caractères 
des  anciens  grès  flamands  (*). 

C'était  la  Poterie  de  luxe  de  cette  époque.  Les  fermes  si  variées , 
quelques-unes  si  étranges,  mais  toujours  comme  liées  ensemble 
|Kir  un  style  tout  particulier,  la  richesse  d'ornement  en  relief  et 
menu*  des  figures  dont  ils  étaient  couverts,  les  émaux  de  couleur 
\lont  ilii  étaient  encore  enrichis  ne  laissent  point  de  doute  sur 
loiir  ilouMo  destination  comme  vase  à  contenir  des  boissons  et 
\H»uuuo  v;iso  d'ornement. 

Il  ost  Hssoi  étonnimt  que  l'histoire  d'une  Poterie  si  richement 
IuUmIUv  de  ivliofs  et  de  couleurs,  si  abondamment  fabriquée,  à 
rh  \\\^\'v  par  la  quantité  qu'on  en  trouve  encore  chez  les  mar- 
rlhiiiiU  rt  ohoz  les  amateurs ,  soit  si  peu  connue  ;  du  moins  en  ai-je 
•i  jH'lho  tiouvo  quelques  montions  dans  les  ouvrages  qui  traitent 
tl(  •>  l'Mleiies  ou  des  curiosités  antiques-,  ils  ne  sont  nommés  que 
»l«iM.i  Inn  eulalogues  des  cabinets  mis  en  vente  et  sans  aucun 
•Mihit  ilithiil  (|\ie  leur  description. 

I  h'i  |ilMb  nneiens  gi*ès  flamands  sont  ceux  qu'on  nomme  Ja^ 
fn/m^  hiuêitrtjr:  ils  étaient  fabriqués  par  la  comtesse  de  Hol- 
tnhtih  liM|Mnlliie  de  liavièie,  durant  sa  captivité  au  château  de 

!• ,  I  hu  M«f>H|iiit  ifiit  (|iil  \irnncnt  d*éirc  faits  tout  nouvellement  à  Volsinlieu, et 
«('««•  |M  tlAhtU*  |fliiN  liautf  p.  300. 
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Teylingen  en  Hollande  :  elle  se  plaisait,  dit-on ,  à  les  jeter  de  sa 
fenêtre  dans  le  Rhin  pour  qu'ils  devinssent  dans  la  suite  des  ob- 
jets d'antiquité.  Cette  princesse  vivait  en  14^5  ;  la  fabrication  de 
ces  grès  remonterait  donc  au  i  "  quart  du  xv*  siècle.  Le  Musée  de 
Sèvres  possède  une  bouteille  de  voyage  presque  entière  (*)  qu^on 
doit  rapporter  d'après  la  forme  des  lettres  et  des  fleurs  de  lis  au 
règne  de  Charles  viii ,  par  conséquent  à  la  fin  du  xv*  siècle  :  on 
peut  admettre  que  cette  bouteille  a  été  faite  à  Beauvais  ville  con- 
nue dans  ces  temps  par  ses  Poteries ,  assez  remarquables  pour 
que  Rabelais  les  fît  citer  par  Panurge  et  pour  être  offertes  aux 
rois  de  France  qui  passaient  par  Beauvais. 

On  peut  distinguer  plusieurs  variétés  principales  de  grès  établies 
sur  la  couleur  de  la  pâte  et  sur  celle  que  possède  ou  que  prend  la 
glaçure  par  l'action  combinée  de  cette  pâte  et  de  l'influence  du 
feu  et  du  selmarin  ;  la  plupart  sont  représentées  tant  sur  les  plan- 
ches de  ce  traité  que  sur  celles  du  Musée  de  Sèvres.  Je  signalerai 
le  caractère  que  les  figures  ne  peuvent  pas  complètement  ex- 
primer. 

Ces  grès  fig.  i ,  2,  3,  4  et  5,  PI.  xliv  et  10,  11,  1 2,  PI.  xlv, 
et  fig.  1 ,  2,  4 ,  5 ,  PI.  XLVi  du  Mus.  cér .  de  Sèvres ,  tous  ceux  de 
la  PI.  xxxix  de  ce  traité,  excepté  les Jig.  5  et  10,  ont  tous  une 
pâte  très-fine,  susceptible  par  conséquent  de  recevoir  avec  une 
grande  netteté  les  sculptures ,  les  ciselures  même  les  plus  déli- 
cates ;  presque  tous  ont  été  rendus  plus  ou  moins  brillants  par 
un  lustre  dû  au  sel. 

On  peut  les  diviser  en  quatre  variétés  principales,  d'après  la 
couleur  de  leur  pâte  et  de  leur  glaçure. 

I  •  Les  grès-cérames  à  pâte  blanche  ou  gris  de  perle ,  sans 
glaçure.  La  plupart  des  canettes  (Mus.  céram.,  PI.  XLyi^Jig,  4 
et  5),  le  petit  pot  à  ventre,  etc.  (PI.  XLiv,y%.  3),  quoique  en- 
duit d'un  fond  bleu  pâle ,  appartiennent  à  cette  variété.  Ce  sont 
les  plus  rares. 

2''  Les  grès-cérames  à  pâte  jaunâtre  ou  blanchâtre  matte ,  avec 


(«)  Voir  PI.  xLTii ,  fig.  12  de  la  description  du  Musée  céramique  de  Sèvres.  Nous 
la  dcTODS  à  M.  Boucher  de  PerUies,  directeur  des  douanes  à  AbbcvlUe.  Elle  a  été 
trouvée  dans  le  lit  de  la  Somme. 
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une  glaçure  jaune  roussâtre ,  ou  d'un  jaune  d*ocre  bronzé.  Cestle 
plus  grand  nombre  (Mus.  céram.,  Pi.  XLW^fig,  4)* 
Et  la  plupart  de  ceux  de  Voisinlieu ,  à  Beauvais  (Mus,  oéram., 

PI.  XLTIll). 

3*  Les  grès^rames  à  pâte  brune ,  avec  une  glaçure  très-noire, 
ou  des  ornements  à  parties  noires.  (Mus.  céram.,  PL  xlt, 

fig.  10.) 

Ceux-ci  sont  souvent  ornés  d'émaux  de  couleurs  diverses,  qui 
y  ont  été  mis  à  une  plus  basse  température. 

4^  Les  grès-cérames  à  pâte  bleuâtre ,  à  glaçure  mince  p^r 
salure. 

Larges  ornements  bleus  et  quelquefois  violets.  (Mus.  céram., 
PI.  XLiy^fig.  i^f\ei  5,  et  Traité,  PL  xxxix,^g^.  1,2,7619.) 

Lu  fabrication  moderne  des  environs  de  Valendar  continue  avec 
succès  ce  genre  de  couleur ,  qui  se  présente  encore  dans  d'autres 
lieux  qu'on  citera  plus  bas. 

Suivant  la  nature  du  feu  et  son  action  directe ,  comme  je  l'ai 
fait  remarquer  déjà,  la  glaçure  varie  du  gris  de  perle ,  couleur  de 
la  pâte  la  plus  blanche,  au  brun  ocreux  roussâtre  passant  au 
bronzé  du  même  ton \  la  théière  (Mus.  céram.,  PL  XL\^Jig.  12), 
un  pot  û  cwïé^Jîg,  10,  qui  l'accompagne,  sont  remarquables 
par  cette  couleur,  d'ailleurs  très-glacée. 

Il  y  u  (luelques  grès  du  même  siècle ,  attribués  à  la  fabrication 
hoUaiulaise ,  qui  sont  entièrement  noirs  par  l'application  d'un 
Ix'au  vtniiis  de  cette  couleur,  tel  est  le  pot  à  lait  (Mus.  céram., 

PI.  XLMjis,  i)(»). 

Outre  les  fonds  de  couleur  dus  soit  à  Teffet  du  feu,  soit  à  des 
fonds  réelh^ment  appliqués  comme  le  noir,  lesocres  roussâtre  et 
brune ,  h^s  bleus  plus  ou  moins  intenses  sur  les  grès-cérames  an- 
ciens, on  los  a  souvent  ornés  avec  des  couleurs  d'émaux  assez 
variées,  telles  que  blanche,  bleue,  jaune,  rouge,  brune,  verte, 
mais  appliquées  toujours  à  plat,  et  notamment  sur  les  reliefs  ou 
dans  les  cavités,  comme  l'indique  la  fig.  11  de  la  PL  XLV,  du 


(1)  Les  figures  1  àS  delà  planche  P.Ldu  Musée  céramique,  quoique  n 
tant  des  vases  de  porcelaine ,  peuvent  servir  à  compléter  la  série  des  formes  qui 
appartiennent  aux  grte  flamands ,  car  ces  vases  ont  été  composés  par  Chénavard, 
en  imltaUon  des  plus  beaux  de  ces  grès. 
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Mus.  céram. ,  et  là  fig,  3  de  la  PI.  xxxix  de  ce  Traité.  Ce  pot 
est  d'un  brun  foncé  presque  noir;  mais  la  pâte  est  brun- 
rouge.  On  voit  ici  très-bien  que  c'est  à  Tinfluence  de  la  flamme 
et  de  la  fumée  qu'il  doit  ce  ton  si  foncé,  car  la  partie  sur 
laquelle  posait  sa  base  ou  fond  est  exactement  dessinée  par  la 
couleur  jaune  rougeâtre  sale  qu'elle  a  conservée,  ayant  été  abri- 
tée de  la  flamme  par  les  pièces  sur  lesquelles  portait  ce  pot  cylin- 
drique. 

Il  y  a  eu  à  la  même  époque,  en  Italie  et  même  en  Chine, 
mais  dans  des  cas  assez  rares,  à  en  juger  par  le  petit  nombre  de 
pièces  de  ce  genre  qu'on  connaît,  des  ornements  et  même  des 
figures  peintes  avec  des  couleurs  de  moufle  assez  variées,  comme 
le  fait  voir  le  beau  pot  cylindrique  du  Musée  céramique ,  PI.  xliv, 
fig.  8.  On  remarquera  que  la  couverte  proprement  dite  de 
ce  pot  est  traitée  comme  la  porcelaine  chinoise ,  de  même  cou- 
leur. Sa  pâte  dure  m'a  engagé  à  attribuer  cette  pièce  aux  grès- 
cérames. 

J'ai  peu  de  renseignements  sur  les  localités  précises  où  ces  grès 
ont  été  fabriqués. 

Il  paraît,  d'après  quelques-uns  de  ces  renseignements ,  qu'on 
en  faisait  dans  le  cœur  de  l'Allemagne  ,  notamment  aux  environs 
de  Ratisbonne  et  de  Bareuth.  On  dit  que  des  grès  brun  foncé 
avaient  été  faits  en  1600  à  Kreusen,  près  Bareuth-,  que  les  ca- 
nettes blanches  en  cône  tronqué  très-allongées ,  si  riches  de  scul- 
ptures et  si  recherchées,  étaient  fabriquées  principalement  dans  le 
r>ays  de  Mansfeld.  On  en  donne  pour  preuve  une  très-belle  ca 
nette  de  ce  genre  qu'on  voit  à  Berlin ,  dans  le  cabinet  du  Kunst- 
Kanier,  et  qui  avait  été  donnée  en  présent  à  Luther  par  la  ville 
d'Eisleben.  J'ai  vu  à  Ratisbonne ,  chez  un  marchand  de  curiosités, 
une  très-grande  canette  couverte  d'ornements  et  de  jolis  petits 
bas-reliefs  de  figures,  marquée  des  lettres  J  H.  On  en  attribue  la 
composition  à  Jérôme  Hopfer  (*). 

M.  le  professeur  Hausmann,  de  Gœtingue,  possède  dans  sa 
collection  un  pot  à  l'eau  de  ce  grès  dont  je  donne  le  croquis 

(1)  J.  Hopfer  était  un  habile  ornemaniste ,  dessinateur  et  graveur,  qui  vivait  à 
Ratisbonne ,  et  qui  a  donné  beaucoup  de  modèles  et  de  dessins  à  rindustric. 
II.  15 
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ci-joint,  n°  8i ,  à  vernis  brun  très-glacé, 
couvert  d'ornements  et  de  figures  d'un  stjle 
tout  à  fait  différent  de  ceux  qu'on  appelle 
flamands.  Les  figures  représentent  les  dées- 
ses lie  l'Olympe.  Sur  le  siège  de  l'une  d'el- 
les, qui  tient  de  la  main  gauche  une  gi-ande 
clef  dans  une  situation  verticale ,  sont  in- 
crustées les  lettres  I  E.  M.  Hausmann  l'a 
acheté  à  Florence ,  le  croit  italien  de  l'épo- 
que de  la  renaissance.  Une  autre  figurées! 
accompagnée  de  la  date  i5^6. 

M.  i.  d'Huyvetter  avait  formé  à  Gandune 
H'ht.  belle  collection  d'objets   du  moyen  Âge, 

dans  laquelle  il  avait  introduit  un  grand  nombre  de  vases  de 
grès-cérames  allemands  et  flamands.  Je  l'ai  visitée  en  iS35. 
M.  d'Huyvetter  se  proposait  d'en  publier  la  description ,  lorsque 
la  mort  l'a  saisi  en  i8i3.  Les  planches  étaient  déjà  gravées,  et 
j'en  ai  ou  un  exemplaire  par  les  bons  soins  de  U.  le  conseiller 
(lornelissen.  On  compte  io5  vases,  pois,  etc.,  et  17  canettes,  de 
formes  et  de  caractères  différents.  Le  plus  remarquable  et  le  plus 
grand  a  8  tlccinièlres  de  hauteur. 

Tous  CCS  grès  appartiennent,  dit-il  dans  l'introduction  à  son 
Atlas,  au  xvi*  et  au  xvii*  siècle.  Plusicui's  portent  les  dates  do 
1570,  i58o,  i5ç)GetiGo[. 

J'ai  dit  que  la  plupart  de  ces  grès  devaient  avoir  été  fabriques 
non  loin  des  rives  du  Itas-Iîhin,  parce  que  l'argile  plastique 
propre  h  h  fubricalion  des  plus  puiTailsse  trouve  dans  les  ter- 
rains qui  avoisinent  le  fleuve,  principalement  sur  la  rive  droite; 
et  en  efl'et  il  existe  encore,  à  quelques  myriamètres  k  l'est  de 
Cologne,  des  fabriques  de  grès  qui  par  leur  pi1te,  leur  genre 
d'ornementation,  et  même  quelquefois  par  leur  forme,  mon- 
trent de  l'analogie  avec  les  grès-cérames  anciens  dont  je  viens  do 
parler. 

L'argile  plastique  qui  est  la  base  de  ces  grès  porte  le  nom 
d'argile  de  Coblcntz^  mais  ce  n'est  ni  k  Coblentz,  ni  même  près 
de  cette  ville  que  s'exploite  cette  argile.  Coblentz  est  le  lieu 
qu'habitent  les  marchands  d'argile,  où  ils  ont  leurs  magasins; 
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c'est  le  port  sur  lequel  on  l'embarque  pour  en  fournir  toutes  les 
fabiiques  de  Poteries  qui  avoisinent  assez  le  Rhin  pour  que  les 
frais  de  transport  ne  deviennent  pas  hors  de  proportion  avec  le 
prix  de  la  matière  fabriquée.  C'est  dans  les  environs  et  même 
encore  à  plusieurs  kilom.  de  Yalendar,  déjà  distant  de  6  kilo- 
mètres de  Coblentz,  sur  les  territoires  de  Walkens  ouWeckens- 
burg,  à  Langer- Wecke ,  entre  Durrer  et  Eschweiler,  et  surtout 
à  Grentzhausen ,  à  environ  6  kilom.  de  Yalendar,  que  s'exploi- 
tent les  argiles.  C'est  ce  dernier  lieu  que  j'ai  visité. 

On  distingue  plusieurs  sortes  ou  qualités  de  ces  argiles,  qu'on 
appelle  généralement  en  français  terre  à  pipe,  ou  chez  les 
Allemands  weiferde  :  la  j  a  u  n  e  (weifgelberde) ,  qui  est  em- 
ployée pour  les  grès  à  pâte  rouge,  tels  que  ceux  de  Sarregue- 
mines,  et  la  blanche  (wei/weisserde)^  qui  est  employée 
en  Hollande  et  à  Vaudrevange  pour  la  faïence  fine,  viennent 
d'Ébernhahn,  pays  de  Nassau^  la  bleue  (wei/blaiten/e)^ 
plus  sableuse  que  les  autres ,  est  employée  pour  les  cazettes  et 
pour  les  grès  gris  bleuâtre  nommés  steinware. 

J'ai  donné  l'analyse  d'une  de  ces  argiles  dans  le  tableau 
n^V,  B,n''23. 

Les  procédés  de  façonnage,  de  cuisson,  etc.  ,  ne  m'ont 
pas  présenté  de  différence  notable  avec  la  fabrication  d'autres 
lieux. 

Le  tour  est  à  roue  à  rayons,  comme  celui  que  j'ai  figuré; 
le  tourneur  lui  imprime,  avec  un  bâton  pointu,  long  de 
2  mètres ,  un  mouvement  qui  est  assez  rapide  et  assez  durable 
pour  lui  permettre  d'ébaucher  son  premier  ballon ,  etc. 

Les  fours  appartiennent  au  système  de  fours  couchés  à  sol  in- 
cliné 5  ils  ont  beaucoup  de  ressemblance  avec  celui  de  Voisinlieu , 
figuré  PI.  xxxviii;  leur  longueur  est  d'environ  de  1 1  à  12  met.  ; 
le  plancher  ou  sol  est  percé  de  18  rangées  de  cameaux,  et  la 
voûte  de  g  rangées. 

C'est  dans  ces  lieux  que  se  font  ces  grès-cérames  de  toutes 
formes  et  de  tous  usages ,  pots  à  beurre-à  graisse-à  eau-à  pom- 
made, terrines,  seaux,  etc.,  en  gris  bleuâtre,  ornés  de  dessins 
en  rayures  très-variées,  creusées  à  la  pointe,  et  de  zones  ou  taches 
bleues ,  qui  les  font  reconnaître  partout. 
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On  fait  à  Bnnzlan,  en  siiétie,  des  grès-cérames  qui  sont  très- 
estimés  et  très-répandus  en  Allemagne,  et  surtout  en  Prusse, 
pour  leur  légèreté,  leur  solidité  ,  leur  propriété  d'aller  au  feu, 
et  leurs  formes  commodes  pour  les  usages  auxquels  on  les 
destine. 

Leur  pâte  semble  être  grossière  parce  qu'elle  est  grenue ,  mais 
elle  est  dure  et  tenace.  Les  vases  qu'on  en  fait  sont  minces  et 
légers;  ils  sont  recouverts  d'un  enduit  brun  foncé,  souvent  très- 
brillant  (Mus.  céram. ,  PI.  xiAy^fig.  i4). 

L'argile  plastique  qui  les  compose  est  prise  à  Tillendorf ,  près 
Bunziau.  Les  pièces  façonnées  sont  promptement  séchées,  ce  qui 
indique  une  assez  grande  quantité  de  sable  dans  Targile.  Cette 
argile  est  blanchâtre  et  conserve  sa  couleur  au  feu  ou  du  moins 
elle  se  teint  faiblement  d'une  nuance  un  peu  roussâtre.  On  donne 
à  l'extérieur  un  ton  brun  foncé ,  couleur  de  rouille ,  au  moyen 
d'un  engobe  d'argile  ou  de  marne  rougeâtre,  tirée  de  NeuJand, 
près  de  Bunziau.  Mise  par  immersion ,  elle  prend  au  feu  la  cou- 
leur brune.  Pour  les  Poteries  communes  cette  argile,  simple- 
ment mêlée  avec  du  sable  et  du  ciment,  n'est  pas  lavée-,  mais 
pour  les  Poteries  fines  :  cafetière ,  théière,  pots  à  lait,  etc. ,  elle 
est  lavée,  tamisée  et  employée  avec  une  addition  d'argile 
jaune.  Il  paraît  que  cet  engobe  n'est  souvent  recouvert  d'aucun 
vernis,  mais  qu'il  se  fond  en  acquérant  une  glaçure  terne  par  la 
température  nécessaire  pour  cuire  le  grès.  L'intérieur  est  toujours 
couvert  d'un  vernis  composé  de  litharge  ou.de  galène  et  d'argile 
jaunâtre,  qui ,  devenant  blanche  par  l'action  du  plomb,  forme 
un  enduit  blanc  sale  assez  épais. 

Quelquefois  on  recouvre  toute  la  pièce  de  ce  vernis,  ce  qui 
lui  donne  alors  un  brillant  très-vif  tant  à  l'extérieur  qu'à  l'inté- 
rieur. 

Le  four  est  un  demi-cylindre  couché  de  '2  à  2  mètres  6  décim. 
de  hauteur,  sur  3  à  3  mètres  3o  cent,  de  largeur,  un  peu  plus 
étroit  cependant  vers  l'extrémité  opposée  au  foyer.  II  a  de  7  à 
8  mètres  de  long. 

Sur  le  mur  de  devant,  qui  est  celui  du  foyer,  il  y  a  deux 
bouches  :  l'une  inférieure ,  qui  est  petite,  et  une  supérieure  qui 
est  quatre  fois  plus  grande. 
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Derrière  le  mur  de  devant,  à  i  ou  i  mètre  3ocent.  de  dis- 
tance ,  est  une  espèce  de  mur  d'appui  d'un  à  i  mètre  3ocent., 
qui  s'élève  jusqu'à  la  hauteur  de  la  bouche  supérieure  et  au  mur 
de  l'extrémité  ou  de  derrière;  environ  à  la  hauteur  moyenne 
entre  les  deux  bouches ,  est  une  ouverture  qui  donne  dans  la 
cheminée. 

On  voit  que  c'est  la  construction  ordinaire  des  fours  à  grès  et 
à  Poteries  dont  j'ai  donne  des  figures  PI.  xxxviii. 

Les  grès-cérames  les  plus  fins  se  cuisent  dans  des  cazettes  ^ 
dont  6  ou  7  forment  une  pile.  Elles  composent  les  deux  pre- 
mières rangées  dessus  le  mur  d'appui  mentionné  plus  haut,  et 
deux  autres  rangs  sur  les  côtés. 

Dans  le  milieu  est  placée  la  Poterie  commune  sans  cazette. 
La  Poterie  fine  ne  doit  jamais  être  exposée  au  contact  de  la 
flamme. 

On  fait  le  feu  par  la  bouche  inférieure,  mais  lentement,  et 
ensuite  on  met  le  bois  par  la  bouche  supérieure. 

La  cuisson  dure  de  1 8  à  20  heures ,  et  le  refroidissement  de 
10  à  12.  C'est  un  temps  très-court  pour  une  pareille  Poterie. 

D'après  ime  amélioration  introduite  depuis  par  le  maître  Potier 
Altmann ,  on  a  réduit  à  moitié  la  quantité  de  galène  qu'on  em- 
ployait pour  la  glaçure  de  la  Poterie ,  et  on  l'a  remplacée  par  un 
mélange  de  deux  tiers  de  felspath  et  d'un  tiers  de  craie.  La  gla- 
çure qui  en  est  résultée  est  inaltérable  au  vinaigre  et  même  à  l'a- 
cide nitrique  -,  mais  elle  n'est  employable  que  pour  les  pièces 
mises  dans  les  trois  premiers  rangs  de  cazettes ,  près  de  la  bouche, 
car  quand  elle  n'a  pas  reçu  ce  haut  degré  de  température ,  elle 
tressaille  facilement  (*). 

Outre  les  lieux  que  je  viens  de  citer ,  et  sur  lesquels  je  me  suis 
particulièrement  étendu,  parce  que  leurs  produits  sont  très-ré- 
pandus ou  au  moins  très-connus,  il  y  a  en  Allemagne  un  assez 

(*)  ScBOBART,  Chim.  Tech,^  1835 ,  1. 1,  p.  500,  et  dans  Hartmann,  Uandb. 
Th,  und  gl.  fab, ,  1842 ,  p.  172  ,  qui  a  presque  copié  l'article  très-bien  fait  de 
M.  Scbubart  sans  le  citer,  ainsi  quMl  en  a  fait  de  tout  ce  qu'il  a  pris  de  côté  et 
d*antre  ;  procédé  blâmable ,  par  lequel  on  s'attribue  sans  peine  le  travail 
et  le  mérite  des  autres;  tandis  que  la  citation  des  autorités  où  puise  un  com- 
pilateur, peut  donner  quelque  confiance  dans  les  procédés  qu'il  décrit,  et  que 
ftoufent  il  ne  connaît  pas. 
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grand  nombre  de  fabriques  de  grès-cérame  qui ,  éloignées  des 
bords  du  Rhin ,  tirent  leur  argile  d'autres  cantons.  Telles  sont  : 

Celles  de  Berlin,  des  environs  de  Postdam  et  de  Magdebourg, 
qui  tirent  leur  argile  de  Salzminde ,  près  de  Hall. 

Celles  du  comte  de  Thoun ,  à  Tetschen  ,  sur  les  bords  de  l'Elbe, 
non  loin  de  Tœplitz.  Ce  sont  des  grès  d'une  pâte  très-fine,  avec 
des  couleurs  très-pures  et  des  ornements  fort  nets  d'exécution. 

La  fabrique  de  M.  Leyhn,  à  Pirna,  également  sur  les  bords  de 
l'Elbe ,  m'a  présenté  en  1 836  des  formes  d'une  pureté  et  d'un 
style  que  je  ne  m'attendais  pas  à  trouver  en  Allemagne,  dans 
une  époque  où  Ton  a  renchéri  sur  le  style  général  du  pays  par 
des  formes  encore  plus  tourmentées.  C'est  de  c^tte  fabrique 
que  viennent  la  plupart,  si  ce  n'est  toutes  les  pièces  de  Poterie 
rouge,  cinabre,  vert  de  chrome,  jaune,  jaune  brun,  imitant 
raventurineaumoyenderormussif,elc.,queronvoitdanspresque 
tous  les  bazars  des  eaux  minérales  de  Carlsbad,  Tœplitz,  Bade ,  etc. 

M.  Leynh  a  voulu  profiter  de  la  netteté  des  contours  de  ses  pièces 
et  de  la  pureté  des  ornements  pour  en  varier  les  couleurs ,  mais 
par  un  procédé  qui  n'est  nullement  céramique.  Il  les  peint  à 
Thuile,  en  évitant  avec  grand  soin  d'empâter  les  fins  ornements, 
et  couvre  cette  couleur  d'un  vernis  de  copale  également  très- 
mince.  Il  assure  que  cet  enduit  non  vitrifié  résiste  encore  très-bien 
au  frottement  et  à  la  chaleur  de  l'eau  bouillante.  Le  monde  qui 
ne  sait  pas  qu'on  ne  possède  en  céramique  aucune  de  ces  cou- 
leurs rouge ,  verte  ,  jaune  bronzé ,  noir,  brun  marron,  etc. ,  est 
frappé  par  les  belles  couleurs  qu'un  fiibricant  déclare,  sans  hésiter, 
être  jusqu'à  présent  impossibles  à  faire. 

La  prétendue  première  porcelaine  européenne  faite  en  Saxe, 
en  1702,  par  Bœttcher,  était  un  véritable  grès  brun  rouge, 
ayant  la  dureté,  le  grenu,  l'opacité  complète  de  cette  Poterie, 
et  aucun  des  caractères  de  la  vraie  porcelaine,  de  celle  de  la 
Chine,  qu'on  cherchait  à  imiter.  Ils  étaient  mats  et  comme  on 
ne  sut  pas  d'abord  leur  donner  de  glaçure ,  on  leur  donna  le 
brillant  d'une  couverte  par  la  taille  et  le  polissage.  Les  figures  i  à 
9  de  la  planche XLV  du  Musée  céramique  représentent  ces  grès, 
que  j'ai  acquis  à  Dresde ,  ou  qui  m'ont  été  donnés  pour  le  Musée 
de  Sèvres  par  le  Musée  du  Japon  de  Dresde.  Tous  sont  polis. 
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Angleterre.  —  Les  grès-cérames  ont  été  fabriqués  en  Angle- 
terre, commeje l'ai  dit  à  l'article  de  la  faïence  fine,  bien  avant 
cette  faïence.  C'est  cette  Poterie  que  les  trois  Elers  ont  faite  à 
Burslem,  d'abord  rouge,  comme  en  Saxe,  puis  blanc  jau- 
nâtre tout  à  fait  semblable  à  la  faïence  fine  dite  terre  de  pipe , 
mais  couverte  d'une  glaçure  obtenue  par  le  sel. 

M.  Enoch  Wood  m'a  donné  trois  pièces  de  cette  ancienne  Pote- 
rie, qui  ont  été  fabriquées  vers  j  7  lo  (*),  et  dont  deux  présentent 
toutes  les  qualités  de  finesse ,  de  netteté  des  grès-cérames  les  plus 
fins.  Ces  pièces  ont  ceci  de  remarquable  qu'elles  ont  été  moulées 
dans  des  moules  de  cuivre.  On  y  voit  aussi  cette  finesse  de  glaçure 
que  donne  le  sel  en  se  volatilisant,  et  sur  un  côté  un  ton  rous- 
sàtre  bien  faible,  qu'une  simple  approche  de  la  flamme  aura 
produit  sur  cette  pâte  à  la  haute  température  où  on  la  cuit.  La 
troisième  pièce  est  une  tasse  carrée  à  pâte  moins  blanche  et  à 
couverte  brillante  et  roussâtre.  Enfin  le  Musée  céramique  possède 
deux  jolis  plateaux  achetés  en  Allemagne ,  et,  quoique  sans  au- 
cune marque,  je  ne  puis  douter,  à  l'examen  de  tous  leurs  carac- 
tères, dont  je  ne  recommencerai  pas  l'énumération ,  qu'ils  n'ap- 
partiennent à  cette  première  époque  des  grès  anglais ,  qui  rivali- 
saient avec  la  porcelaine.  Ils  en  avaient  presque  le  blanc.  La 
glaçure  brillante  et  mince  n'altérait  pas ,  n'amollissait  même  pas 
la  finesse  de  la  belle  et  riche  ciselure  qui  les  décorait ,  mais  ils 
n'en  avaient  ni  le  beau  blanc,  ni  la  translucidité.  J'en  ai  figuré  un 
dans  le  catalogue  du  Musée  céramique.  (Mus.  céram.,  PI.  xlvi, 

fis-  3.) 

Ces  grès,  qui  ne  se  composaient  que  d'argile  plastique,  appar- 
tiennent par  ce  caractère  aux  grès-cérames  (^common  brown 
ivare  ,  brown  stoneware  ,  croach  ware)^  malgré  la  finesse  de 
leur  pâte.  Mais  on  doit  rendre  la  justice  aux  Potiers  anglais,  et 
surtout  au  célèbre  Wcdgw^ood ,  en  disant  qu'ils  ont  fait  avec  la 
plus  grande  perfection  les  deux  variétés  de  ce  genre  de  Poterie. 

M.  Aikin  dit  que  les  grès-cérames  anglais ,  surtout  ceux  qui  sont 
faits  à  Lambeth,  près  Londres,  ont  une  autre  origine  que  ceux  du 
Stafforshire ,  et  qu'ils  y  ont  été  apportés  directement  de  Hollande. 

0)  Par  conséquent  bien  postérieurement  aux  grès  d'Allemagne  et  à  ceux  des  en- 
virons de  Beauvais,  qui  sont,  comme  on  l'a  vu,  du  xv«  au  xfi*  siècle. 
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Les  argiles  qui  composent  cette  pâte  viennent  du  Devonshire  et 
du  Dorsetshire,  et  le  sable  de  Woolvich  et  de  Charlton.  On  les 
vernit  au  selmarin. 

Les  grès  communs  anglais  sont  appliqués  à  un  très -grand 
nombre  d'usages,  et  môme  à  Tomementation.  Leur  principale 
destination  est  de  fournir  aux  laboratoires  de  chimie,  de  phar- 
macie et  des  arts  industriels  chimiques,  une  multitude  d'instru- 
ments imperméables  et  inattaquables  par  les  acides  les  plus  puis- 
sants. Je  ne  puis  mieux  faire,  pour  en  donner  une  idée,  que  de 
citer  rénumération  et  les  figures  que  la  Société  d'encouragement 
en  a  données  dans  son  Bulletin  (vol.  dei842,  p.  4^)^^*  gccclii), 
à  l'occasion  du  prix  qu'elle  a  proposé  en  i84o  pour  ce  genre  de 
fabrication. 

Ces  instruments  consistent  principalement  en  récipients  cy- 
lindriques nommés  bombones,  avec  une ,  deux  ou  trois  tu- 
bulures pour  recevoir  les  tubes  communicateurs  ou  à  large  ouver- 
ture fermée  hermétiquement  par  un  rodage  fait  à  la  mécanique. 

Ces  récipients  peuvent  contenir  depuis  2  litres  jusqu'à  270  li- 
tres ;  mais  on  en  fait  qui  contiennent  goo  litres,  et  dont  le  prix, 
suivant  la  fabrique  qui  les  établit,  va  de  SyS  à  5oo  fr. 

Des  alambics  ou  appareils,  soit  de  sublimation ,  soit  de  distil- 
lation ,  composés  de  plusieurs  pièces  appropriées  à  leur  destina- 
tion ,  et  dont  la  cucurbite  a  6  décimètres  de  diamètre  sur  autant 
de  hauteur. 

Des  réfrigérants  en  spirale ,  des  serpentins  de  i  mètre  de  hau- 
teur, r>()  centim.  de  diamètre,  de  i5o  fr.  environ. 

Tous  les  accessoires  nécessaires ,  tels  que  tubes  droits  et  cour- 
bes, entonnoirs  divers  à  diaphragmes,  robinets  s'ouvrant  facile- 
ment et  cependant  fermant  avec  une  grande  exactitude,  grandes 
capsules  de  5  décimètres,  poêlons  de  2  décimètres,  etc. 

Tous  ces  ustensiles,  et  beaucoup  d'autres  moins  importants  que 
je  passe  sous  silence,  se  fabriquent  dans  les  manufactures  degrès- 
céranit;  commun  (brown  stoneware) ,  des  environs  de  Ix)ndres, 
à  Wauxhall  chez  Alfred  Singer  5  à  Lambeth,  chez  Stephen 
Green.  C'est  chez  ce  dernier  qu'ont  été  fabriquées  les  pièces 
dont  j'ai  cité  plus  haut  les  principales,  et  qui,  venues  pour 
modèles  à  l'occasion  du  prix  proposé  par  la  Société  d'encouragé- 
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ment,  sont  réunies  dans  le  Musée  céramique  de  Sèvres,  dont 
elles  font  partie. 

La  fabrication  de  ces  ustensiles  ne  diffère  pas  essentiellement 
des  autres  fabrications  de  cette  même  Poterie  5  mais  elle  exige 
plus  d'intelligence  dans  le  choix  et  le  mélange  des  argiles ,  plus 
d'habileté  dans  les  principes  du  façonnage,  et  plus  de  soins  et 
d'adresse  dans  son  exécution.  Toutes  choses  qui  ne  peuvent  pas 
se  décrire. 

J'ai  visité  une  de  ces  fabriques ,  celle  de  M.  Alfred  Singer.  Tout 
ce  qui  est  visible  diffère  peu  de  ce  qu'on  voit  ailleurs.  Tout  ce  qui 
constitue  son  mérite  particulier  n'est  point  appréciable  à  la  vue. 

L'argile  plastique  est  celle  du  Devonshire*,  elle  est  broyée  par 
deux  roues  de  fonte  à  très-larges  jantes,  tournant  de  fort  court 
sur  un  plateau  en  fonte  ;  l'axe  vertical  qui  les  fait  tourner  est 
muni  de  deux  râteaux  courbes,  dont  l'un  ramasse  sous  les  roues 
les  parties  ^ui  ont  échappé  au  broyage ,  et  l'autre  pousse  sur  un 
crible  circulaire,  qui  entoure  le  plateau ,  la  partie  broyée. 

Elle  est  mêlée  avec  du  sable  et  du  ciment  de  même  grès  pour 
les  instruments  de  chimie. 

On  marche  ce  mélange  et  on  le  pétrit  en  outre  dans  une  tinne 
à  malaxer. 

En  sortant  de  la  tinne  par  sa  partie  inférieure ,  la  pâte  passe 
immédiatement  entre  deux  cylindres  de  fonte  qui  la  compriment 
et  la  font  sortir  sous  forme  de  lames  et  de  plaques. 

Les  pièces  rondes  faites  sur  le  tour  ne  sont  qu'ébauchées ,  elles 
ne  sont  pas  tournassées. 

Les  ornements  en  relief  se  moulent  séparément  et  sont  placés 
sur  les  pièces  par  application. 

On  donne  à  la  partie  supérieure  de  la  plupart  des  vases  hauts 
et  cylindroïdes ,  une  teinte  brun  roussâtre ,  en  la  plongeant  dans 
une  eau  chargée  d'oxyde  rouge  de  fer  ou  en  l'enduisant  de  cet 
oxyde,  qui  devient  brun  par  l'action  du  feu,  et  couvre  cette 
partie  de  la  couleur  brune  comme  rissolée,  qui  semble  être 
un  des  attributs  des  grès-cérames  anglais. 

Le  four  est  cylindrique  à  cinq  foyers.  Des  cheminées  cylin- 
driques, percées  de  trous  de  distance  en  distance,  partent  des 
alandiers  et  montent  le  long  des  parois  intérieures  du  four  pour 
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porter  et  répartir  le  plus  également  possible  la  haute  tempéra** 
ture  nécessaire  à  la  cuisson  de  cette  Poterie. 

On  cuit  à  la  houille. 

L'enfournement  se  fait  en  échappade. 

Les  bouteilles  sont  placées ,  non  pas  verticalement  comme  à 
Voisinlieu ,  mais  horizontalement  l'une  sur  Tautre  et  ne  se  dé- 
forment pas. 

La  glaçure  est  de  deux  sortes.  La  glaçure  générale  se  donne  au 
selmarin ,  que  Ton  jette  dans  le  four  par  les  cameaux  de  la  voûte 
du  laboratoire. 

Les  bouteilles  destinées  à  mettre  de  la  bière  de  gingembre, 
reçoivent  dans  Tintérieur  une  couverte  terreuse,  nullement 
plombifère ,  qui  se  met  par  immersion  dans  la  bouteille  crue, 
mais  très-sèche. 

La  cuisson  dure  environ  3o  heures ,  et  le  refroidissement  près 
de  deux  jours. 

On  fait  dans  cette  fabrique ,  comme  dans  celle  de  M.  Green , 
toutes  sortes  d'instruments  de  chimie,  notamment  les  grandes 
cucurbites  et  Sierpentins  représentés  PI.  cccCLii,  du  Bulletin 
de  la  Société  d'encouragement.  Il  est  rare  qu'il  n'y  ait  pas  dans 
ces  derniers  des  fissures  qui  forcent  de  les  repasser  au  feu  pour 
les  boucher. 

On  y  fait  aussi  des  jarres  à  grande  ouverture ,  fermées  herméti- 
quement par  un  couvercle  du  même  grès.  Pour  que  ces  couver- 
cles puissent  fermer  et  clore  exactement,  il  faut  les  rôder  et 
leur  donner  en  même  temps  une  convexité  qui  s'adapte  exacte- 
ment à  la  concavité  pratiquée  sur  le  bord  de  l'ouverture  de  la 
jarre.  M.  Singer  emploie  un  mécanisme  particulier,  dont  je  ne 
puis  donner  ici  qu'une  idée  générale ,  mais  suffisante  pour  qu'un 
mécanicien  en  tire  facilement  parti. 

I^s  jarres  ou  bocaux  sont  placées  sur  la  circonférence  d'un 
plateau  suspendu  par  trois  chaînes ,  qui ,  au  moyen  de  la  poulie 
excentrique  qui  est  au-dessous ,  imprime  à  chaque  jarre  une 
sorte  de  mouvement  de  va-et-vient  qui  produit  le  frotte- 
ment, et  par  conséquent  le  rodage  désiré. 

On  voit  par  la  figure  (9\.\L^/ig.  2),  comment  les  jarres  sont  so- 
lidement fixées,  et  comment  le  mouvement  de  rodage  est  produit. 
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Le  couvercle  reçoit  le  mouvement  circulaire  par  une  tige  de 
fer  qui  y  adhère  en  pénétrant  dans  les  deux  cavités  qu'il  présente. 
Ces  tiges  reçoivent  un  mouvement  de  rotation  par  des  pignons 
qui  engrènent  avec  la  grande  roue  dentée  A. 

On  fixe  ensuite  ce  couvercle  par  une  clavette  transversale ,  tra- 
versée dans  son  milieu  par  une  vis  de  pression  (*). 

Grès  fins  anglaîn,  —  J*ai  fait  connaître  dans  les  généralités, 
et  autant  qu'il  m'a  été  possible,  la  composition  très-compliquée 
des  grès  fins  anglais.  Je  n'ai  maintenant  autre  chose  à  en  dire  que 
de  chercher  à  donner  une  idée  par  le  discours  de  leurs  nom- 
breuses et  comme  inépuisables  variétés ,  à  la  plupart  desquelles 
cependant  les  Potiers  anglais  ont  donné  des  noms. 

En  commençant  par  la  pâte ,  et  renvoyant  l'ornementation  à 
ia  fin ,  on  peut  y  distinguer  les  couleurs  et  nuances  principales 
suivantes  : 

Le  blanc  propre  à  être  coloré  se  compose  particulièrement 

D*argilc  plastique  très-blanchc  (j*ai  pris  celle  de  Dreux 

bien  éplucliée) 70 

De  ciment  fin  de  porcelaine  dure ,  cuile 25 

De  gypse  calciné 5 

100 

Je  ne  dis  pas  que  ce  soit  précisément  la  composition  des  grès 
blancs  anglais  propres  à  être  colorés ,  mais  elle  se  rapproche  y 
par  les  principes  essentiels,  de  celle  que  j'ai  donnée  d'après  les 
procédés  qui  ont  été  indiqués.  On  peut  mêler  à  la  poudre  de  por- 
celaine du  kaolin  caillouteux ,  et  alors  supprimer  le  gypse. 

Legris  et  le  bleu  qui  va  le  suivre  seraient  de  véritables 
porcelaines  tendres  ou  alcalifères,  s'ils  avaient  la  moindre  trans- 
iucidilé,  mais  toutes  les  pièces  que  j'ai  vues  sont  absolument 
opaques. 

C'est  ce  grès  qui  est  la  base  principale  de  tous  les  suivants.  Des 
oxydes  métalliques  ajoutés  dans  des  proportions  convenables, 
donnent  : 

Le  b  1  e  u  vif  produit  par  environ  o,o5  d*oxyde  de  cobalt,  dont 

(M  Voir,  pour  plus  de  détails,  Texplicatlon  des  figures  2*de  la  planche  xl.  Je 
dois  ce  dessin  et  son  explication  à  M.  Prœssel  fils ,  de  Berlin. 
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la  couleur  est  avivée  par  Talcali  de  la  fritte,  qa^on  dit  entrer  dans 
la  proportion  de  i  ou  a  pour  loo  dans  la  ocmiposition  de  ce 
giès. 

Il  est  rare  que  les  pièces  bleues,  avec  des  rdieb blancs,  soient 
bleues  dans  toute  leur  épaisseur  ordinaire.  La  pièce  est  faite  en 
pâte  blanche  recouverte  d*une  couche  asseï  mince  de  pâte  bleue. 
Malgré  son  apparence  de  porcelaine,  c'est  un  Vrai  grès,  car  il  est 
opaque  à  l'épaisseur  où  la  porcelaine  dure  est  translucide.  Son 
grain  fin  est  mat. 

Ces  pièces  passées  au  grand  feu,  le  bleu  devient  luisant  et  un 
(>eu  bouillonné.  Le  blanc  de  la  masse  reste  mat;  mais  celui  des 
a(>plications  se  couvre  d'un  vernis  mince  très-brillant. 

Le  bleu  pâle. 

Le  blanc  n^  1 ,  avec  0,005  d'oxyde  de  cobalt. 

Le  vert  fo  ncé. 

Le  blanc  n*  1  ^avec  0,01  d'oxyde  de  chrOme. 
Le  vert  pâle. 

Le  blanc  n»  1 .  avec  0,005  d'oxyde  de  chrdme. 
Le  ve  rt  ble  uâtre. 
iA  blatic  11"  1 ,  avec  d'oxyde  cobalt ,  0,003 ,  et  oxyde  de  dutae,  0,003. 

On  tient  que  suivant  les  teintes  qu'on  désire,  on  peut  faire  va- 
rier eeh  iM'oportions  de  mille  manières. 
Le  noir  très-pur. 

ArKlIu  plaHll(|iif; 48 

Kuolln  arKileiix S 

Ovn*  rmiK»  calclnt^r 43 

Manganène  terreux 7 

100 

C*ost  la  proportion  des  procédés  communiqués  par  M.  Aikin^ 
et  que  j*ai  répétés  avec  assez  de  succès. 
Le  brun  dit  égyptien. 

Argile  plastique  {bail  clay) 48 

Marne  noire? 14 

Ocre  calcinée 30  \  *,•,- 

Manganèse 8 

100 
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Le  brun  rouge  dit  jaspe? 

Le  jaune  pur  ou  serin ,  ordinairement  avec  un  vernis  plom- 
bifère. 

Le  jaune  d'ocre  ou  chamois. 

Sur  ces  différents  grès  à  pâte  très-fine ,  à  couleurs  généralement 
pures  et  souvent  très-harmonieuses ,  les  Potiers  anglais  ont  les 
premiers  appliqué  des,  ornements  en  relief  de  différentes  cou- 
leurs ,  tranchant  avec  le  fond ,  quelquefois  même  un  peu  trop  du- 
rement. Ainsi,  le  noir  sur  le  blanc  et  sur  le  gris,  le  blanc  sur  le 
bleu ,  sur  le  jaune  et  sur  le  noir. 

Le  brun  sur  tous  les  fonds  pâles ,  et  même  le  jaune  sur  tous  les 
fonds  de  couleur  foncée. 

On  conçoit  que  ce  sont  en  général  les  compositions  des  pâtes 
précédentes  qui ,  ayant  la  même  retraite ,  s'appliquent  facilement 
ot  tiennent  solidement  sur  les  pièces. 

On  fait  dans  presque  toutes  les  fabriques  de  faïence  fine  tendre 
ou  endurcie ,  en  Angleterre ,  des  pièces  de  grès-cérame  fin ,  parce 
qu'on  peut  cuire  cette  Poterie  dans  des  places  du  four  où  la  faïence 
aurait  trop  de  feu.  Au  reste ,  la  composition  de  ce  grès  diffère  es- 
sentiellement, commme  je  l'ai  annoncé,  et  comme  on  l'a  vu, 
de  celle  du  grès-cérame  commun. 

Grès  deScanle,  en  Snède.  —  L'argile  plastique,  presque 
superficielle,  par  conséquent  visible ,  et  facile  à  exploiter  est  as- 
sez rare  dans  la  nature  ;  mais  dès  qu'on  a  connu  la  propriété  qu'a 
cette  argile  de  donner  presque  seule  mic  bonne  Poterie ,  et  qu'on 
est  en  possession  d'un  combustible  abondant  et  apte  à  lui  donner 
la  cuisson  à  haute  température  nécessaire ,  on  a  fait  des  grès-cé- 
rames presque  partout  où  cette  argile  et  les  autres  conditions  se 
sont  présentées. 

Ces  circonstances  se  sont  trouvées  réunies  près  d'Helsinborg , 
en  Scanie;  on  y  a  fait  des  grès-cérames  qui  ont,  sauf  un  peu  plus 
de  lourdeur ,  presque  toutes  les  qualités  des  grès-cérames  com- 
muns d'Angleterre. 

La  Scanieest  un  terrain  crétacé,  recouvert  dans  quelques  points, 
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gobes  blanc  jaunâtre ,  glacés  par  une  couverte,  les  autres  à 
des  fonds  au  grand  feu  qui  ont  été  posés  par  immersion ,  tels 
sont  les  grès  à  pâte  blanc  sale  recouverts  d'un  fond  marron  ou 
d'un  fond  brun-chocolat  très-brillant ,  d'un  fond  gros  bleu  ou 
bleu  verdâtre  ,  couleur  assez  ordinaire  des  tabourets  de  jardin  5 
enfin,  avec  cette  môme  pâte  de  grès,  on  a  fait  des  tuiles  recou- 
vertes d'un  vernis  dur  très-probablement  felspathique. 

Il  paraît  qu'en  Chine  les  Poteries  destinées  à  des  emplois  do- 
mestiques sont  en  grès-cérame ,  tandis  qu'en  Europe  ces  usten- 
siles sont  faits  en  Poterie  à  pâte  tendre  et  poreuse.  Ainsi  les  grains, 
les  fruits  confits,  les  grandes  jarres  qui  viennent  de  la  Chine 
et  du  Japon  sont  des  vases  en  grès-cérame  grossier  ]  mais  ces 
vases ,  consacrés  à  un  service  très-commun ,  sont  bien  tournés , 
quelques-uns  revêtus  d'une  couleur  brillante.  La  figure  8  de  la 
planche  xlvi  du  Musée  céramique  représente  une  de  ces  jarres 
japonaises  qui  a  été  rapportée  par  le  si  regrettable  M.  Jules  de 
Blosseville.  On  voit  par  les  empreintes  treillissées  qu'elle  a  reçues 
étant  molle  et  conservées  après  la  cuisson ,  qu'elle  a  été  faite  dans 
un  moule  en  treillis  probablement  de  bambou.  C'est  un  grès 
commun  brun-rouge,  mat,  de  7 5  cent,  de  hauteur  sur  y 5  de 
diamètre  à  la  panse. 

Les  grès-cérames  du  Japon  sont  en  outre  enrichis,  tantôt  d'or- 
nements en  relief  de  pâte  de  couleui*s  se  réduisant  presque  au  jau- 
nâtre ou  au  brunâtre ,  et  tantôt  de  couleurs  d'émail  très-épaisses, 
très-brillantes ,  très-variées  et  très-vives.  Malgré  leur  épaisseur, 
les  couleurs ,  qui  font  un  bel  effet  sur  les  fonds  brun  et  rouge  de 
ces  grès,  ne  se  détachent  pas  par  écailles  et  ne  sont  point  gercées. 

Lcsjig.  2,  6,  7,  i4  et  i5 ,  du  Mus.  céram.,  PI.  xlvii,  don- 
nent une  idée  de  ce  genre  de  décoration,  qui  suppose  des  pro- 
cédés sûrs  et  variés  pour  la  préparation  de  ces  couleurs  si 
brillantes  et  si  solides.  Les  Anglais,  et  M.  Utzschneider  à 
Sarreguemines ,  les  ont  parfaitement  imitées. 

Je  ferai  connaître  leur  composition  au  livre  des  procédés  de 
décoration. 

Grès-cérame  de  l'Amérique  septentrionale.  —  On  a  fait 
dans  les  États-Unis  d'Amérique ,  près  Baltimore ,  de  très-beaux 
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et  bons  grès-cërames d'un  gris  bleuâtre,  avec  quelques  omemen* 
tations  bleues ,  tout  à  fait  semblables  aux  grès  des  bords  du  Rhin. 
Il  paraît  que  la  pâte  a  une  grande  homogénéité,  et  qu'elle 
n'est  susceptible  ni  de  gauchir,  ni  de  se  fendre.  Le  Musée  céra- 
mique de  Sèvres  possède  de  grandes  pièces,  telles  qu'une  fontaine 
en  forme  de  baril,  de  gS  cent,  de  hauteur  sur  55  cent,  de  dia- 
mètre, un  énorme  pot  à  Teau  de  55  cent,  de  hauteur  sur  38  cent, 
de  diam..  représenté  PL  xus^fig.  1 1,  et  d'autres  pièces  moins 
remarquables,  toutes  faites  avec  perfection  et  cuites  avec 
succès  (*).  (Voyez  Additions,  T.  II ,  p.  706.) 


l***  Appendice.  —  TnjraïUE  de  condnlte. 

Je  donne  comme  appendice  aux  grès-cérames  les  ustensiles 
d'un  m^me  emploi ,  et  qui,  par  leur  spécialité,  ne  peuvent  être 
tliîi|vrsês  pi>ur  ^tre  placés  dans  les  diflférents  ordres  de  Poterie 
auxquels  ils  appartiendraient  par  la  nature  de  leur  pâte;  tels 
sont  K\îi  tuyaux  de  conduite  d'eau ,  de  gaz  ou  de  cha- 
loir, dont  j'ai  déjà  parlé  au  i*  ordre ,  §  4  ^^  ^  )  P*  374.  Je  réunis 
ici  tous  ctnix  qui  sont  en  grès-cérame,  parce  que  leurs  principes 
de  ooni|H>sition ,  de  façonnage,  et  leur  destination,  sont  généra- 
lement ditferents. 

11  faut  que  ees  tuyaux ,  destinés  à  contenir  sans  perte,  malgré 
les  elVorts  d'extension  qu'ils  ont  à  éprouver  de  dedans  en  dehors 
de  la  |vut  tles  liquides  et  du  gaz  qu'ils  renferment,  soient  faits 
avtM*  des  ^vâtes  de  texture  très-serrée ,  par  conséquent  les  plus 
iinperniéabUs ,  les  plus  tenaces  et  les  plus  solides  qu'on  puisse 
obtenir;  car  outre  la  force  qui  tend  à  les  dilater,  il  est  une  autre 
puissiinee  au  dehors  qui  tend  à  les  écraser  ou  à  les  briser.  Il 
faut  en  outre  dans  certains  cas,  comme  lorsqu'ils  doivent  con- 
duire des  eaux  minérales,  qu'ils  ne  communiquent  rien  à  ces 


(I)  C*ost  à  M.  le  professeur  Ducatel,  de  Baltimore,  (fue  le  Musée  de  Sèvres  doit 
cet  Intéressant  assortiment  de  grès  et  d'autres  Poteries  américaines  qal  ont  été  ci- 
tées ft  leur  lieu. 
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eaux ,  et  par  conséquent  qu'ils  soient  inattaquables  par  les  prin- 
cipes acides  ou  alcalins  qu'elles  peuvent  contenir. 

On  ne  connaît  que  deux  pâtes  qui  jouissent  de  cette  réunion 
de  qualités  :1e  grès-cérame  et  la  porcelaine.  C'est  de  la 
première  seule  que  je  dois  m'occuper  ici. 

Le  principe  de  cette  fabrication  consiste  donc  à  faire  une  pâte 
argileuse  qui  puisse,  par  une  cuisson  à  haute  température, 
prendre  une  grande  ténacité  sans  devenir  fragile,  et  à  employer, 
dans  le  façonnage,  une  puissante  pression  mécanique  qui  rende 
cette  pâte  imperméable. 

Les  exemples  que  je  vais  citer  donneront,  sur  l'application 
pratique  de  ces  principes,  les  développements  nécessaires^  ils 
sont  peu  nombreux,  mais  suffisants. 

La  pâte  est  en  général  de  Targile  plastique  la  plus  parfaitf^. 
Lorsqu'elle  renferme  assez  de  sable ,  qu'elle  ne  gauchit  pas  au 
feu ,  on  se  contente  de  l'éplucher  sans  y  rien  ajouter.  Sa  cou- 
leur n'est  point  un  inconvénient,  et  on  a  même  remarqué  que 
lorsqu'elle  est  un  peu  colorée  en  jaune  par  de  l'oxyde  de  fer,  les 
tuyaux  prennent  et  conservent  mieux  le  vernis  plombifère  dont 
on  les  enduit  intérieurement. 

Le  façonnage  se  faisait  au  tour  et  se  fait  encore  ainsi  dans  une 
multitude  de  petites  fabriques  de  campagne.  On  ne  peut  obtenir 
souvent  que  des  tuyaux  de  peu  de  longueur,  vissés  et  s'ajustant 
mal ,  ou  bien  il  faut  apporter  au  façonnage  un  soin  tout  particu- 
lier, et  alors  il  est  cher.  C'est  ainsi  qu'il  se  pratiquait  en  iSi^ 
dans  la  fabrique  de  MM.  Fouque  et  Arnoux  à  Toulouse. 

Mais  dans  la  plupart  des  grandes  fabriques ,  telles  que  celles 
de  l'Allemagne  occidentale,  telles  que  celles  de  M.  Reichenecker 
à  Ottwiller,  Haut-Rhin,  de  M.  Boch-Buchmann  à  Mettlach,  de 
M.  Ziegler  à  Beauvais,  etc.,  on  les  fabrique  à  la  presse  que  j'ai 
déjà  citée  sans  la  décrire,  réservant  cette  description  pour  l'article 
de  son  emploi  le  plus  important.  Je  prends  pour  exemple  celle 
de  Voisinlieu  à  Beauvais ,  dont  M.  Ziegler  me  permit  de  prendre 
le  dessin  en  1842.  Elle  diffère  peu  de  celle  de  M.  Boch-Buch- 
mann que  j'avais  vue  et  dessinée  en  1 835. 

La  figure  1  Â  et  B,  de  la  planche  i\,  la  représente,  A  en 
IL  16 
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coupe,  B  en  plan.  Elle  consiste  en  une  boîte  cylindrique  en 
fonte  (6),  dans  laquelle  on  met  l'argile  (/?).  Un  piston  ou  pla- 
teau circulaire,  également  en  fonte  (d)^  est  abaissé  dans  cette 
boîte  par  la  vis  {v^) ,  et ,  comprimant  fortement  Targile ,  il  la  force 
de  sortir  par  l'espace  (c)  allant  en  se  rétrécissant,  laissé  entre  les 
parois  de  la  boîte  et  le  noyau  {n).  Ce  noyau  est  tenu  dans  Taxe  de 
la  boite  au  moyen  d'une  traverse  en  couteau  à  lame  dentelée(c'), 
qui  coupe  la  masse  d'argile  descendante  ;  mais  les  deux  parties , 
d'abord  séparées,  se  rapprochent  bientôt  par  suite  de  la  pression, 
et,  se  réunissant  d'une  manière  très-intime,  elles  forment  un 
tuyau  cylindrique  (c),  qui  peut  recevoir  une  longueur  indéfinie. 

Dans  beaucoup  de  ces  presses,  lorsque  la  boite  est  vide ,  il  faut 
remonter  le  piston  assez  haut  pour  qu'on  puisse  charger  la  boîte 
d'argile  par-dessus  son  bord  supérieur  sans  être  gêné  par  le  piston. 
Ici ,  à  l'aide  de  la  poignée  postérieure  {q  )'ifig*  i ,  B,  on  la  glisse 
sur  la  table  (e),  on  la  charge  à  l'aise,  et  on  la  repousse  exactement 
à  sa  place  au  moyen  de  repères  qui  l'empêchent  de  se  déranger. 

Les  tuyaux  de  grès  frais ,  et  par  conséquent  flexibles ,  sont 
reçus  dans  une  gouttière  de  bois  derni-cylindrique,  qui  est  assez 
inclinée  pour  permettre  au  tuyau  de  s'avancer  sans  tiraillement 
ni  frottement.  Si  on  le  laissait  descendre  verticalement,  il  s'allon- 
gerait aux  dépens  de  son  épaisseur  et  se  romprait. 

Ces  mêmes  procédés  et  ces  mêmes  précautions  sont  suivis 
dans  la  fabrique  de  M.  Riechenecker,  à  Ottweiler,  si  ce  n'est 
que  l'argile  éprouve,  pour  sortir  de  la  boîte,  une  très-forte 
compression  par  une  presse  hydraulique  qui  la  comprime  et  la 
pousse.  En  outre,  il  y  a  deux  boîtes  à  argile  fixées  sur  un  même 
chariot,  qui  peut  aller  et  venir  latéralement  et  faire  sortir  suc- 
cessivement chaque  boîte  vide  de  dessous  le  piston ,  tantôt  d'un 
côté,  tantôt  de  l'autre;  en  sorte  que  quand  la  boîte  en  service  A 
est  vide,  on  la  pousse  à  droite  au  moyen  du  chariot  qui  amène 
celle  de  gauche  B  pleine  d'argile ,  sous  le  piston ,  pour  être  vidée 
à  son  tour.  Pendant  ce  temps  l'ouvrier  remplit  la  boîte  vide  A  de 
droite,  et  la  poussant  sous  le  piston,  il  repousse  à  gauche ,  pour 
la  remplir,  la  boîte  B  qui  vient  de  se  vider  et  ainsi  de  suite. 
De  cette  manière  le  temps  de  remplissage  n'est  pas  perdu. 

On  place  sur  l'argile ,  au-dessous  du  bord  d'appircation  du 
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piston  contre  les  parois  de  la  boîte,  une  petite  corde  de  chanvre 
H  peine  tordue,  qu'on  voit  en  coupe  sur  la  figure  A,  pour  empê- 
cher l'argile  de  remonter  entre  ce  bord  et  ces  parois^  cela 
permet  de  ne  pas  donner  au  piston  une  justesse  précise  qui 
augmenterait  d'autant  plus  les  frottements,  qu'il  serait  bien  diffi- 
cile d'empêcher  un  peu  d'argile  de  s'introduire  entre  les  deux 
pièces. 

Le  diamètre  des  tuyaux  faits  ainsi  peut  s'étendre  de  y  5  millim. 
à  3  décimètres.  I^ur  longueur  serait  indéfinie,  mais  on  ne  donne 
ordinairement  aux  bouts  que  depuis  i  mètre  jusqu'à  2  mètres. 
Cette  dernière  dimension  est  même  incommode,  et  la  moyenne 
d'un  mètre  5o  cent,  à  i  mètre  70  cent.,  comme  à  Mettlach,  est 
la  plus  usitée. 

Ils  sont  cuits  en  une  fois  en  grès,  alors  sans  aucune  gla- 
cure.  Dans  ce  cas ,  ils  cessent  d'être  imperméables  sous  une  pres- 
sion de  25  atmosphères;  mais  si  on  veut  augmenter  leur  imper- 
méabilité on  leur  donne  en  dedans  un  vernis  de  plomb:  alors 
l'eau  peut  supporter  une  pression  de  ^o  atmosphères  sans  aucune 
perte.  Ils  sont  destinés  à  conduire  des  eaux  et  du  gaz. 

Ces  tuyaux  sont  cuits,  situés  verticalement  dans  un  four 
carré  à  voûte  percée  de  carneaux.  Il  y  a  dans  ce  four  plusieurs 
petits  planchers  qui  permettent  d'en  placer  plusieurs  rangées  les 
unes  au-dessus  des  autres. 

Outre  leur  puissance  d'imperméabilité ,  il  faut  qu'ils  en  aient 
une  de  solidité  qui  les  mette  à  l'abri ,  dans  l'intérieur  de  la  terre , 
des  fractures  qui  pourraient  résulter  d'une  forte  pression  ou  des 
chocs  violents  qui  s'exerceraient  à  sa  surface. 

M.  Rodier  a  fait,  au  lieu  dit  le  Petit-Masse,  près  Châtillon , 
département  de  la  Nièvre ,  des  tuyaux  de  grès-cérames  qui ,  sur 
92  cent,  de  longueur  et  iode  diamètre  intérieur,  peuvent  sup- 
porter pendant  plusieurs  heures ,  et  en  portant  à  faux  dans  leur 
milieu,  les  deux  extrémités  posées  sur  des  billots,  une  charge 
de  5oo  kilogrammes,  sans  éprouver  aucune  avarie.  Un  tuyau 
court,  de  cette  fabrique,  c'est-à-dire  de  y 5  cent. ,  rempli  d'eau, 
peut  éprouver  une  pression  de  10  atmosphères  sans  qu'il  se  ma- 
nifeste aucune  fente.  J'ai  été  témoin  de  ces  expériences. 

MM.  Fouque  et  Arnoux  de  Toulouse,  ont  aussi  fabriqué,  à 
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Valentine  des  tuyaux  de  grès  imperméables,  qui  ont  été  em- 
ployés avec  succès  pour  conduire  les  eaux  minérales  de  Bagnères- 
de-Luchon.  La  pâte  est  faite  avec  une  argile  plastique  jaune,  qui 
devient  rouge  par  le  feu  du  four  de  biscuit  de  faïence  fine ,  et 
noire  au  feu  de  porcelaine;  mais  alors  elle  commence  à  s'affais- 
ser. On  s'en  sert  sans  aucune  addition  ni  autre  préparation  qu'un 
épluchage.  Elle  se  façonne  très-bien  sur  le  tour  sans  vissage  ni 
déformation ,  et  cuit  en  grès. 

La  glaçure  qui  recouvre  ces  tuyaux  est  sans  plomb ,  mais  com- 
posée de  felspath  attendri  par  la  soude  du  nitrate  de  soude  d'A- 
mérique et  par  du  borax. 

Cette  glaçure  est  fondue  préalablement  et  broyée ,  pour  être 
mise  par  immersion  sur  les  grès-cérames  cuits  en  biscuit  à  une 
température  rouge-cerise ,  puis  en  couverte  à  une  température 
presque  incandescente. 

Quand  il  s'agit  de  faire  de  grands  tuyaux  de  conduite,  on  dé- 
graisse cette  même  argile  avec  du  ciment  et  du  sable  blanc,  et 
on  leur  donne  pour  glaçure  la  couverte  felspathique  décrite  ci- 
dessus.  La  pâte  est  d'un  blanc  jaunâtre  pâle,  mais  imperméable 
et  inattaquable  par  les  eaux  minérales. 

11^  Appendice.  —  Les  creusets. 

Il  y  a  des  Creusets  de  matières  très-différentes,  ce  n'est  donc 
pas  un  nom  de  Poterie,  c'est  celui  d'un  ustensile  qui  peut  être  en 
métal ,  en  pierre ,  en  charbon ,  mais  qui  est  bien  plus  communé- 
ment en  pâte  céramique. 

Ces  pâtes  peuvent  appartenir  aux  Poteries  tendres,  aux  grès- 
cérames  ,  à  la  porcelaine  ;  mais  le  plus  grand  nombre  des  pâtes 
de  creuset  ayant  la  dureté  et  Tinfusibilité  des  grès,  j'ai  pensé 
que  je  devais  les  annexer  comme  appendice  à  cet  ordre. 

(^'est  un  dos  sujets  les  plus  difficiles  à  traiter  sous  le  rapport 
des  qualités  de  la  pâte.  Il  n'y  a  point  ou  du  moins  je  ne  connais 
pas  encore  de  principes  certains  pour  faire  de  bons  creusets.  H  ne 
se  passe  pas  cinq  ans  qu'on  ne  voie  proclamer  des  creusets 
qui  remplissent  toutes  les  conditions  désirables,  et  sur  ces  cen- 
taines de  sortes  de  creusets  ainsi  vantées,  la  plupart  admis 
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comme  jouissant  des  qualités  qu'on  leur  prête ,  à  peine  en  reste- 
t-il  cinq  dans  le  commerce  qui  aient  constamment  présenté  les 
qualités  annoncées  et  même  reconnues  au  moment  de  leur 
«mission. 

Ces  anomalies  tiennent  à  deux  causes  que  j'ai  déjà  signalées  en 
plusieurs  occasions. 

La  variation  dans  la  nature  d'un  même  banc  d'argile  n'est  pas 
très-considérable ,  mais  elle  est  suffisante  pour  modifier  ses  pro- 
priétés essentielles ,  et  celles  qui  peuvent  se  trouver  aussi  dans  la 
ténuité  des  parties ,  leur  mode  de  combinaison  et  même  d'aggré- 
gation.  Ainsi ,  il  est  tels  creusets  qui  sont  très-recherchés  dans  les 
arts ,  tels  que  les  creusets  de  Hesse,  les  petits  creusets  de  Hollande, 
pour  les  orfèvres  et  les  bijoutiers ,  qu'on  a  eu  beaucoup  de  peine 
à  faire  ailleurs  que  dans  ces  pays,  quoiqu'on  en  connût  par- 
faitement la  composition  et  que  de  semblables  matériaux  ne 
manquassent  pas. 

Je  dois  donc,  avant  d'entrer  en  matière,  énoncer  quelles  sont 
les  qualités  que  doivent  posséder  de  bons  creusets,  et  on  verra 
combien  elles  sont  différentes  suivant  la  destination  qu'on  veut 
donner  à  ces  ustensiles. 

Gonditloiis  à  remplir  par  les  crenseto.  —  Il  faut  qu'un 
creuset  quelconque  puisse  renfermer,  sans  perte,  la  matière  qu'on 
y  a  mise  pour  être  soumise  à  une  température  plus  ou  moins 
«levée ,  par  conséquent  qu'il  soit  dans  beaucoup  de  cas  imper- 
méable. 

Il  faut  dans  d'autres  cas,  non  moins  nombreux,  et  surtout 
dans  les  arts  céramiques  qui  s'exercent  en  grand ,  que  le  même 
creuset  puisse  servir  plusieurs  fois,  ou  qu'il  soit  d'un  prix  si 
faible  qu'on  ne  craigne  pas  de  le  sacrifier  à  chaque  opération. 

Or,  ces  deux  conditions  :  résister  à  certaines  températures,  et 
y  résister  un  certain  nombre  de  fois  sans  avaries,  sont  souvent 
très-difficiles  à  concilier. 

Il  faut  ensuite  remarquer,  qu'à  l'exception  de  l'infusibilité, 
presque  tous  les  petits  creusets  sont  bons,  et  que  la  manière 
d'employer  un  creuset  influe  beaucoup  sur  sa  résistance  à  la  cas- 
sure par  le  feu  une  fois ,  et  même  plusieurs  fois. 
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Toujours,  sauf  la  fusibilité,  presque  tous  les  creusets  sont 
bons  sous  le  rapport  de  la  fracture ,  lorsqu'on  les  chauffe  lente- 
ment et  de  tous  côtés  comme  dans  les  fours  à  Poterie ,  à  faïence , 
à  grès,  à  porcelaine  dure.  Au  contraire,  très-peu  de  creusets 
peuvent  résister  au  feu  de  forge  et  au  feu  de  fourneau  à  vent 
sans  se  fendre. 

I®  Tout  creuset  devant  éprouver  Faction  du  feu  portée  au 
moins  à  la  chaleur  rouge,  doit  pouvoir  y  être  exposé  sans  se 
casser  ni  se  fêler.  C'est,  il  me  semble,  la  condition  générale  dont 
aucun  creuset  ne  doit  être  absolument  exempt.  Cette  condition 
néanmoins  est  d'autant  plus  difficile  à  remplir,  que  la  tempéra- 
ture qu'on  doit  faire  subir  au  creuset  est  plus  élevée.  Or,  tel 
moyen  qui  est  bon  pour  les  basses  températures ,  ne  Test  pas 
également  pour  les  hautes. 

Cependant  on  peut  dire  que  la  composition  la  plus  générale- 
ment appropriée  à  cette  faculté  est  la  suivante  : 

L'argile  doit  être  sensiblement  pure,  c'est-à-dire  ne  contenir  ni 
pyrite  ni  grains  de  calcaire.  Elle  ne  doit  pas  non  plus  renfermer 
une  proportion  trop  considérable  de  calcaire,  même  à  l'état  de 
silicate,  qui  approchant  la  pâte  trop  près  de  la  fusibilité,  la 
rendrait  fragile  lorsqu'on  relèverait  à  une  température  qui  en 
serait  voisine. 

Il  faut  que  cette  argile  soit  mêlée  ou  de  sable ,  ou,  ce  qui  est 
encore  meilleur,  de  ciment  assez  grossier,  dans  la  proportion 
au  moins  de  moitié,  mais  plus  sûrement  de  a  et  même  3  de 
ciment  sur  une  d'argile  crue. 

Enfm,  ce  qui  est  une  condition  bien  moins  précise  que  les 
deux  précédentes ,  mais  peut-être  plus  efficace  dans  la  pratique , 
c'est  de  trouver  deux  ou  trois  argiles  de  lieux  divers,  paraissant 
cependant  avoir  à  peu  près  la  même  composition ,  mais  qui ,  mé- 
langées dans  certaines  proportions,  donnent  des  pâtes  qui  jouis- 
sent de  la  qualité  d'infragibilité  que  Ton  recherche,  que  l'on 
trouve  comme  par  hasard ,  et  qu'on  conserve  tant  que  ces  argiles , 
venant  du  même  amas ,  ont  les  mêmes  propriétés. 

Ces  propriétés  peuvent  tenir  à  deux  causes  :  soit  à  des  modes 
de  combinaison  différents  des  mêmes  éléments,  soit  à  l'état  mo- 
léculaire de  ces  cléments.  C'est  ainsi  qu'on  attribue  à  l'argile  de 
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Forges  des  qualités  pour  faire  les  creusets  et  pots  de  verrerie, 
qu'on  n'admet  pas  dans  l'argile  de  Montereau,  quoique  ces 
deux  argiles  ne  diffèrent  pas  entre  elles  de  1/80  dans  les  propor- 
tions de  silice  et  d'alumine,  et  que  ni  Tune  ni  l'autre  ne  con- 
tiennent ni  chaux  ni  fer.  L'argile  de  Gross-Almerode ,  qui  ren- 
ferme 46  de  silice  et  34  d'alumine,  fait  les  excellents  creusets 
de  Hesse,  et  Targile  d'Abondant,  près  Dreux,  qui  a  la  môme 
composition ,  ne  peut  faire  seule  que  des  creusets  qui  cassent  au 
moindre  feu. 

La  composition  élémentaire  des  argiles ,  l'addition  de  sable  ou 
de  ciment,  sont  des  présomptions  pour  donner  aux  creusets  la 
qualité  de  ne  point  casser  ou  se  fendre  par  l'action  du  feu, 
mais  ne  fournissent  aucun  principe  certain 

2"  L'infusibilité  a  des  principes  plus  certains ,  je  parle  ici  de 
l'infusibilité  propre,  de  la  propriété  qu'a  de  résister  sans  se 
fondre  ni  se  ramollir  un  creuset  qui  n'est  attaqué  ni  en  dedans 
ni  en  dehors  par  des  corps  fondants,  tels  que  des  alcalis,  des 
terres  ou  des  oxydes  métalliques. 

En  général  de  justes  proportions  de  silice  et  d'alumine,  sans 
la  présence  d'aucun  autre  corps,  tel  que  chaux,  magnésie, 
fer,  constituent  les  argiles  les  plus  propres  à  donner  des  creusets 
réfractaires.  Cependant  l'argile  plastique  de  Savanas,  n'*i44î 
qui  ne  contient  que  a5  p.  0/0  d'alumine,  et  qui  renferme  2,5o 
de  fer  et  autant  de  magnésie,  donne  les  excellents  creusets 
propres  à  fondre  l'acier  à  Saint-Étienne. 

Comme  ces  argiles  pures  seraient  trop  plastiques,  il  faut  les 
dégraisser.  On  ne  peut  employer  le  sable,  qui  modifie  dans  cer- 
tains cas  la  résistance  à  la  fusibilité ,  il  faut  y  introduire  un  corps 
qui  ne  puisse  avoir  cette  influence:  tel  est  le  ciment  plus  ou 
moins  fin  de  cette  même  argile ,  le  coke  d'une  houille  pure,  l'an- 
thracite sans  pyrite  et  le  graphite,  tous  corps  infusibles,  mais 
non  pas  tout  à  fait  incombustibles  à  une  très-haute  température , 
quoique  enveloppés  d'argile. 

Ces  mêmes  matières  sont  aussi  les  seules  que  l'on  doive  ajouter 
à  la  pftte  des  creusets  pour  les  dégraisser,  lorsqu'on  veut  les 
garantir  autant  qu'il  est  possible  de  l'action  corrodante  de  l'alcali 
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des  cendres  en  dehors  et  des  oxydes  de  plomb,  de  bismuth,  etc., 
en  dedans. 

On  peut  donc  par  ces  moyens  réunir  dans  un  même  creuset 
les  deux  qualités  de  résistance  à  la  cassure  et  à  la  fusion. 

Une  des  matières  plastiques  que  l'on  a  proposée  et  même  em- 
ployée pour  faire  des  creusets  d'une  infusibilité  aussi  absolue 
qu'on  puisse  l'obtenir,  est  la  Magnésite  ou  silicate  de  magnésie, 
et  même  encore  le  carbonate  \  mais  quelques  additions  de  chaux , 
de  silice  ou  d'alumine,  soit  dans  leur  composition,  soit  seule- 
ment en  contact  avec  eux ,  les  font  fondre  avec  une  grande  faci- 
lité ,  et  les  amènent  à  un  état  de  fluidité  remarquable.  Toutes  les 
fois  que  j'ai  mis  cette  terre  en  contact  avec  la  porcelaine ,  elle  Ta 
liquéfiée  en  traversant  les  creusets  ou  capsules  de  porcelaine  comme 
un  fer  chaud  traverserait  une  plaque  de  cire;  néanmoins  cela 
dépend  encore  des  proportions  de  ses  éléments,  car  on  fait  d'assez 
bonne  porcelaine  avec  la  Gioberlite,  comme  on  le  verra  à  l'article 
de  la  porcelaine ,  et  je  sais  qu'on  a  employé  la  Giobertite  ou  car- 
bonate de  magnésie ,  en  Piémont ,  pour  en  faire  des  creusets  très 
réfractaires. 

3°  Les  creusets  en  pâte  de  Poterie  commune ,  c'est-à-dire  en 
pâte  tendre,  rayable,  poreuse,  perméable,  faite  avec  les  mé- 
langes déterre  et  dans  les  proportions  que  j'ai  indiquées  aux  or- 
dres i",  2%  3"  et  4',  de  la  classe  r%  seraient  en  général  peu  fragiles 
et  pourraient  servir  un  assez  grand  nombre  de  fois  ;  mais  ils  ne 
seraient  ni  infusibles  à  une  température  incandescente,  ni  imper- 
méables. Ils  pourront  néanmoins  servir  dans  beaucoup  d'opéra- 
tions d'alliage,  de calcination ,  etc.,  où  ces  qualités  ne  sont  pas 
exigées.  Les  argiles  figulines,  sableuses,  simplement  dégraissées 
avec  une  addition  de  sable ,  sans  avoir  besoin  d'avoir  recours  au 
ciment  argileux ,  qui  est  toujours  une  matière  assez  chère ,  pour- 
raient être  assez  utilement  employées  pour  la  fabrication  de  ces 
creusets ,  lors  même  qu'elles  renfermeraient  un  peu  de  chaux  et 
de  fer. 

Telles  sont  les  trois  compositions  générales  et  purement  céra- 
miques qui  peuvent  donner  les  trois  qualités  de  creusets  appro- 
priées chacune  à  des  usages  différents. 
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4*^  Il  est  une  quatrième  sorte  de  composition  qui  s'éloigne 
beaucoup  des  précédentes.  Ce  sont  les  creusets  dont  Télément 
essentiel  et  abondant  est  du  graphite  (vulgairement  et  si  impro- 
prement nommé  plombagine  et  même  carbure  de  fer).  Ces  creu- 
sets ont  été  d*abord  faits  en  Allemagne .  et  principalement  sur  le 
gite  de  graphite  de  Passaw  et  d'Ipse. 

I^ur  composition  consiste  dans  un  mélange  bien  intime  d'ar- 
gile plastique  de  Schildorf,  i  partie,  avec  le  graphite  naturel  de 
Leizeisberg,  près  Passaw,  2  ou  3  parties. 

Ce  graphite  est  en  nodules,  petits  lits  ou  veines  dans  le  gneiss 
ferrugineux  dont  il  fait  partie.  On  l'en  extrait  souvent  par  le  la- 
vage. 

Il  est  composé ,  d'après  l'analyse  qu'en  a  faite  M.  Berthier , 

De  silice àl 

D*alurolne 15 

D'oxyde  de  fer 8 

De  charbon 3& 

98 
Magnésie,  eau ,  etc 2 

100 

On  l'introduit  pulvérisé  et  tamisé  dans  ces  creusets. 

Ils  supportent  tous  les  changements  de  température  sans  frac- 
ture ni  ftîlure,  et  peuvent  tHre  chauffés  à  1 5o  deg.  de  Wedg. ,  sans 
éprouver  d'altération. 

M.  Louis  Vouland a  établi  en  i834?  ^  Montpellier,  une  fabri- 
que de  creusets  faits  avec  du  graphite  exploité  à  60  lieues  de  cette 
ville  et  de  l'argile  plastique  des  environs.  Ils  ont  paru  avoir  des 
qualités  au  moins  égales  à  celles  des  creusets  de  Passaw. 

C'est  à  une  composition  analogue  qu'appartiennent  les  creu- 
sets faits  à  Pignerol ,  en  Piémont,  par  M.  Bocchiardi ,  au  moyen 
d'un  mélange  de  graphite  et  d'argile  du  pays.  On  a  certifié  qu'ils 
avaient  résisté  trois  fois  à  la  fusion  de  la  fonte  de  fer,  qui  exige 
une  chaleur  des  plus  intenses. 

Ce  serait  aussi  à  cette  composition  qu'on  pourrait  rapporter 
celle  dans  laquelle ,  à  défaut  de  graphite ,  on  emiiloie  du  coke  ou 
même  de  l'anthracite,  comme  l'a  fait  M.  Autrey,  en  Angleterre, 
en  composant  des  creusets  avec  deux  parties  d'argile  plastique  de 
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Stourbridge  (voyez  Tanalyse,  tableau  V,  B,  n**  1 2),  et  une  partie  de 
coke  provenant  des  usines  de  gaz.  Ces  proportions  peuvent  varier 
suivant  la  destination  des  creusets.  On  a  fondu  dans  ceux-ci  20 
kilogrammes  d'acier ,  et  ils  peuvent  servir  jusqu'à  16  fois  au  même 
emploi,      «tf 

M.  Marshall ,  de  Newcastle-upon-Tyne ,  a  fait  des  creusets  de 
composition  semblable ,  en  les  moulant  dans  des  moules  de  cui- 
vre ,  et  comprimant  la  pâle  au  moyen  d'un  noyau  conique,  comme 
je  le  dirai  plus  bas. 

Composition  élémentaire.  —  Il  était  intéressant  de  con- 
naître d'une  manière  plus  précise  la  composition  élémentaire 
des  creusets  les  plus  employés ,  surtout  à  Paris ,  et  de  diverses  ori- 
gines. M.  Bertliier  a  fait  l'analyse  de  plusieurs  de  ces  creusets, 
dont  je  donne  ici  les  résultats  : 


CREUSETS  DE  DIVERSES  ORIGINES. 

Creusets  (le  Gross-AImerode,  dits  de  Hesse.  .  .  . 

De  Paris ,  fabrique  de  Beaufay 

De  Saveignies,  près  Bcauvals  (d*Eyeux) 

D'Angleterre,  des  fabriques  d*acier  fondu.  •  .  . 

De  Saint-Éticnne 

De  Nemours,  verrerie  de  Bagncau.x 

De  Boliéme,  verrerie 


Silice. 

Alum. 

Magn. 

71 

25 

6S 

34 

72 

10 

71 

23 

65 

25 

67 

32 

68 

29 

traces. 

Oxyde 
de  fer. 


4 
10 
h 
h 
1 
1 
2 


Façonnagre.  —  Le  façonnage  a  sur  la  fragilité  des  creusets 
une  très-grande  influence.  Leurs  formes  n'en  ont  guère  que  sur 
la  commodité  de  l'emploi.  Les  uns  sont  ou  coniques  et  sans  gou- 
lots, les  autres  cylindroïdes ,  un  peu  renflés  dans  le  milieu ,  avec 
un  goulot,  ou  en  pyramide  triangulaire,  renversée,  tronquée  et 
presque  circulaire  à  son  sommet,  qui  fait  la  base  du  creuset;  les 
trois  canaux  ou  goulots  qui  résultent  de  cette  forme  donnent  une 
assez  grande  facilité  pour  les  prendre  et  pour  trouver  toujours  un 
goulot  disposé  pour  verser  la  matière  fondue  qu'ils  renferment. 

Il  %ut  en  général  qu'ils  soient  plus  hauts  que  larges,  au  moins 
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de  moitié ,  pour  que  la  chaleur  agisse  sur  eux  le  plus  puissam- 
ment. 

On  fait  les  creusets  tournés ,  moulés  ou  coulés. 

De  tous  les  procédés ,  celui  du  tournage,  qui  est  le  plus 
expéditif ,  est^souvent  le  moins  bon ,  car  s'ils  ne  sont  pas  tournés 
par  un  habile  ouvrier,  la  retraite  suivant,  en  s'opérant ,  le  mouve- 
ment en  spirale  inverse  de  celui  du  tournage,  il  arrive  fréquem- 
ment que  le  creuset  s'ouvre  par  des  fissures  parallèles  à  ce 
vissage.  Néanmoins  le  plus  grand  nombre  des  creusets  est  fait  sur 
le  tour. 

Le  moulage  s'opère  de  différentes  manières,  tantôt  à  la 
housse  et  dans  des  moules  de  plâtre  d'une  seule  pièce.  C'est  un 
procédé  difficile  à  mettre  en  usage  pour  les  creusets  élevés  et 
étroits. 

Quelquefois  dans  des  moules  de  cuivre  et  par  pression.  On  met 
.la  pâte  préparée  dans  le  fond  du  moule ,  et  en  la  comprimant 
avec  le  noyau  également  en  cuivre ,  on  la  fait  remonter  et  rem- 
plir avec  assez  d'homogénéité  de  texture  l'espace  qui  est  entre  le 
noyau  et  le  moule.  On  a  pratiqué  ce  procédé  à  la  Monnaie  de 
Paris,  avec  une  pâte  composée  uniquement  d'argile  de  Forges, 
dont  un  tiers  cru  et  deux  tiers  cuits  et  réduits  à  l'état  d'un  ci- 
ment fin  ;  mais  ce  procédé  ne  peut  guère  réussir  que  sur  des  creu- 
sets de  moyenne  dimension. 

On  a  appliqué  aussi  aux  creusets  le  procédé  de  coulage, 
que  j'ai  fait  connaître  en  principe  (vol.  1*%  p.  i47)-  On  a  un 
moule  creux  de  plâtre,  on  le  remplit  de  la  pâte  du  creuset  à  l'é- 
tat de  barbotine,  on  décante  par  le  bord  du  moule  la  partie  delà 
pâte  qui  n'a  pas  pris  d'adhérence  au  moule ,  on  laisse  raffermir 
cette  croûte ,  on  renouvelle  une  ou  deux  fois  le  remplissage  et  le 
vidage.  Le  creuset  ainsi  moulé  diminue  de  volume  en  séchant  et 
se  retire  alors  aisément  du  moule. 

M.  Cameron ,  de  Glascow ,  a  employé  ce  procédé  pour  faire  les 
petits  creusets  nécessaires  aux  orfèvres,  et  qu'ils  étaient  obligés 
de  faire  venir  de  Hollande.  La  pâte  de  ses  creusets  est  composée 
de  1 7  parties  d'argile  débarrassée  par  le  lavage  et  le  décantage  de 
toute  la  partie  ou  trop  grasse  ou  étrangère  à  l'argile ,  et  de  7  par- 
ties de  sable  ^  le  tout  parfaitement  mêlé.  Les  creusets  faits  ainsi 
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ont  eu  en  Angleterre  beaucoup  de  succès.  M.  Bréant  k  également 
employé  ce  procède,  à  la  Monnaie  de  Paris. 

Ce  fait  vient  à  l'appui  de 'ce  que  j'ai  dit  plus  haut  de  l'induence 
du  façonnage  sur  les  conditions  de  bonne  fabrication  dans  l'ait 
céramique ,  puisqu'elle  en  a  une  si  grande  dans  une  sorte  de 
Poterie  à  laquelle  un  tel  soin  semblerait  devoir  être  étranger. 

On  a  proposé  un  tout  autre  procédé  de  façonnage.  11  consiste  h 
faire  avec  la  pâte  à  creuset  un  cylindre  massif  dont  le  diamètre 
est  celui  de  lu  plus  grande  largeur  du  creuset,  à  laisser  cette 
masse  se  raffermir,  à  la  tournasser  en  dehors ,  et  à  la  tarauder  en 
dedans.  Je  ne  connais  exactement  ni  les  détails  de  ce  procédé, 
ni  ses  résultats  précis.  On  dit  que  M.  Poncelet ,  de  Liège,  l'em- 
ploie pour  faire  ses  grands  creusets  pour  la  distillation  du  zinc. 
Je  sais  qu'on  a  voulu  l'employer  en  porcelaine  pour  faire  des  co- 
lonnes et  autres  cylindres  creux ,  et  qu'il  n'a  jamais  réussi,  parce 
qu'il  est  impossible  de  comprimer  également  et  de  lier  intime- 
ment les  différents  colombîns  ou  petites  masses  de  pâte  dont  se 
compose  une  grande  masse.  11  y  a  presque  toujours  des  fissures - 
soit  au  dessèchement ,  soit  à  la  cuisson . 

Cnlifon.  —  11  ne  faut  cuire  les  creusets  que  faiblement ,  et 
uniquement  pour  leur  faire  prendre  à  peu  près  toute  leur  retraite, 
afin  d'éviler  qu'en  cuisant  avec  les  matières  qu'on  y  met,  cette  re- 
traite, gênée  parle  volume  de  ces  matières,  ne  les  fasse  casser. 

H  faut  aussi  leur  donner  par  cette  cuisson  assez  de  solidité  pour 
être  transportés  sans  perte. 

Une  cuisson  complète  les  rend  d'ailleurs  trop  délicats  aux  pre- 
mières impressions  d'une  haule  température  appliquée  rapide- 
ment, et  presque  toujours  inégalement,  et  les  rendrait  trop 
cassants. 

Jn^ment  des  qualités.  — Quand  on  veut  juger  les  qualités 
des  creusets ,  soit  de  ceux  qu'on  fabrique,  soit  de  ceux  qu'on 
emploie,  il  faut  connaître  les  moyens  de  les  essayer,  et  ces 
moyens  doivent  nécessairement  varier  suivant  lu  destination  du 
creuset.  Personne  ne  pouvait  mieux  nous  en  instruire  que 
M.  Berthier. 

On  détermine  l' infusibilité  en  faisant  chauffer  h  une  chaleur  de 
1 5o  deg.  Wedg.,  à  l'abri  de  toute  action  de  vapeur  de  plomb  et 
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d'alcali ,  un  fragment  du  creuset.  S'il  n'est  pas  affaissé,  si  les 
angles  et  ses  arêtes  ne  sont  pas  émoussés ,  on  peut  le  décla- 
rer complètement  réfractaire. 

La  résistance  aux  fractures  et  fissures  par  une  haute  tempéra- 
ture, ce  qui  est  très-différent ,  se  juge  néanmoins  assez  bien  par 
le  même  moyen,  qui  consiste  à  chauffer  le  creuset  au  rouge 
blanc,  et  s'il  n'est  ni  cassé  ni  fendu  par  cette  première  épreuve, 
voir  s'il  résistera  de  même  à  son  immersion  dans  l'eau  froide.  Peu 
de  grands  creusets  résistent  complètement  à  une  pareille  épreuve, 
et  presque  tous  les  petits  la  supportent  assez  bien. 

La  résistance  à  l'action  fondante  et  comme  corrosive  des  alcalis, 
des  oxydes  fondants ,  et  surtout  de  la  litharge ,  n'est  absolue  pour 
aucune  qualité  de  creuset  ;  mais  elle  est  plus  ou  moins  rapide ,  et 
d'autant  plus  que  leur  pâte  contient  plus  de  sable.  On  ne  peut  ju- 
ger les  creusets  sous  ce  rapport  qu'en  comparant  l'effet  de  ces 
puissants  fondants  sur  les  creusets  que  Ton  essaye  avec  ceux 
qu'on  a  déjà  employés ,  et  dressant  comme  une  échelle  du  temps 
que  mettra  une  quantité  donnée  de  litharge  pour  traverser  un 
creuset  dont  la  pâte  aura  les  mc^mes  texture  et  compacité  , 
les  mômes  dimensions  en  diamètre  et  surtout  en  épaisseur ,  et  qui 
aura  subi  ou  la  même  température  que  le  creuset  de  comparaison, 
ou  du  moins  une  température  appréciable.  Ce  genre  d'altération 
ou  de  fusibilité  par  la  litharge  est  entièrement  différent  de  la  fusi- 
bilité simple  d'un  creuset,  c'est-à-dire  de  celle  qui  ne  tient  abso- 
lument qu'à  l'action  seule  de  la  température. 

Je  dois  maintenant  mentionner  plusieurs  creusets  assez  re- 
nommés, venant  de  différents  lieux ,  et  pouvant  présenter  quel- 
que intérêt,  parce  qu'on  connaît  leurs  qualités  et  les  matériaux 
avec  lesquels  ils  sont  faits. 

D«  Paris. —  (y est-à-dire  qui  se  trouvent  abondamment  dans 
le  commerce  de  Paris ,  parce  que  les  laboratoires  et  les  usines  de 
celte  ville  en  font  principalement  usage.  On  les  désigne  sous  le 
nom  de  Beaufay,  qui  en  est  le  fabricant.  Ils  sont  faits  avec 
une  partie  d'argile  d'Andenne  crue  (Anal.,  tabl.  V  B,  n"  i3)  et 
deux  parties  de  ciment  assez  grossier  de  cette  même  argile.  Pour 
faire  disparaître  les  aspérités  qui  résultent  de  l'emploi  de  ce  ci- 
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ment,  on  les  enduit  d'une  couche  mince  d'argile  crue,  lis  ne 
sont  cuits  que  pour  faciliter  leur  transport,  car  cuits  complète- 
ment ils  acquièrent  la  dureté  et  l'imperméabilité  des  grès-céra- 
mes. M.  Bcrthier  les  regarde  comme  au  moins  égaux  aux  creusets 
de  Hesse  en  qualité  d'infusibilité  et  de  résistance  à  la  fente. 

De  Moochy-Saint-Ëloy ,  près  Saveignies  (Oise).  — Fabrica- 
tion de  M.  d'Éyeux. — Ils  sont  faits  avec  un  mélange  d'argile  plas- 
tique de  Saveignies  et  de  quarz  pulvérisé.  Ils  ne  résistent  pas  si 
bien  à  lalitharge  que  ceux  de  Beaufay. 

De  Hesse,  duché  de  ce  nom.  —  Ils  sont  fabriqués  à  Gross- 
Âlmei'ode  et  à  Epterode,  au  pied  du  mont  Meissner,  avec  l'argile 
plastique  qui  est  supérieure  au  calcaire  conchylien  et  immédiate- 
ment inférieure  au  basalte  recouvrant  le  dépôt  de  lignite  du  même 
terrain.  Cette  argile  grise,  très-alumineuse  (Anal.,  tabl.  V  B, 
n"  26),  est  mêlée,  ce  qui  m'a  beaucoup  étonné  quand  j'ai  vu  cette 
fabrication,  avec  plus  d'un  tiers  de  sable  assez  grossier.  Aussi 
ont-ils  la  cassure  grenue  et  la  surface  raboteuse.  Ils  sont  bien 
fabriqués  et  cuits  en  grès.  Ces  creusets  ne  sont  pas  cependant 
d'une  infusibilité  absolue  :  une  température  de  i5o  deg.  Wedg. 
les  ramollit  un  peu ,  et  le  verre  de  plomb  les  perce ,  ce  qui  me 
paraît  devoir  résulter  de  la  quantité  de  sable  qu'on  introduit  dans 
la  composition  de  leur  pâte. 

Les  creusets  ou  pots  de  verrerie  ont  une  liaison  si  intime  avec 
cette  industrie ,  ils  ont  une  composition  si  spéciale,  qu'il  n'y  a 
que  les  directeur  et  contre-maître  de  verrerie  qui  puissent  porter 
de  l'intérêt  à  leur  composition  et  à  leur  façonnage,  dont  les  Potiers 
ne  se  mêlent  jamais.  Je  crois  donc  inutile  d'en  parler. 
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Classe  III.—  POTERIES  A  PATE  DURE  TRANSLUCIDE. 

Cette  classe  me  paraît  très-naturelle  et  très-nettement  carac- 
térisée, 

La  pâte  est  toujours  dure,  c'est-à-dire  non  rayable  par  Tacier. 
11  n'y  a  pas  d'exception ,  tandis  qu'il  y  en  a  quelques-unes  dans  la 
*  classe  II. 

Elle  est  toujours  translucide ,  et  s'il  y  a  quelquefois  un  peu 
d'incertitude  pour  la  distinguer  de  certaines  Poteries  à  pâte  dure 
de  la  classe  précédente,  c'est  lorsque  ces  Poteries  s'approchent 
des  porcelaines  en  laissant  passer  un  peu  de  lumière  par  leurs 
parties  minces*,  tel  est  le  cas  de  certain  grès  ou  faïence  fine 
dure,  qu'on  a  appelé  ironslone  ou  lithocérame. 

La  présence  d'une  base  alcaline,  soit  terreuse,  soit  saline, 
dans  cette  pâte,  est  encore  un  caractère  frappant  qui.est  lié  avec 
la  translucidité. 

Les  caractères  développés  des  trois  ordres  qui  la  composent 
développeront  et  compléteront  ceux  de  la  classe. 

Septirme  Ordre.  —  POACSIiAZVS  DUHX  ou  CHINOISE. 

La  Poterie  de  cet  ordre  est  caractérisée  par  une  pâte 
fine,  dure,  translucide,  el  une  glaçure  dure, 
terreuse ,  nommée  couverte. 

La  pâte  est  essentiellement  composée  de  deux  éléments 
principaux  ;  l'un,  argileux  infusible,  c'est  le  kaolin,  ou  seul 
ou  associé,  soit  avec  de  l'argile  plastique,  soit  avec  la  magnésite^ 
l'autre,  aride,  fusible,  est  donné  par  le  feldspath  ou 
d'autres  minéraux  pierreux ,  tels  que  le  sable  siliceux ,  la  craie,  le 
gypse,  ou  pris  séparément,  ou  réunis  ensemble  de  diverses 
manières. 

La  glaçure  nommée  couverte  consiste  en  felspath 
quarzeux ,  tantôt  seul ,  tantôt  mêlé  avec  du  gypse ,  mais  toujours 
sans  plomb  ni  étain. 
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Les  matériaux  de  cette  pâte  demandent  à  être  plus  lavés ,  plus 
broyés,  mieux  mélangés,  et  la  p&te  elle-même  plus  pétrie  et 
malaxée  qu'aucune  pâte  de  Poteries. 

Néanmoins  la  p  â  t  e  est  courte,  ce  qui  rend  le  façonnage 
plus  difficile,  plus  lent  et  plus  délicat. 

Elle  est  aussi  beaucoup  plus  susceptible  de  manifester,  tant  à 
la  dessiccation  qu'à  la  cuisson ,  les  plus  légères  différences  de 
pression  qu'on  lui  a  fait  éprouver  en  la  façonnant.  • 

Le  façonnage  demande  donc  beaucoup  de  soin ,  d'habi- 
tude et  de  délicatesse  ^  il  est  en  outre  souvent  assez  compliqué. 
On  peut  y  reconnaître  trois  modes  principaux  :  le  tournage, 
le  moulage  et  le  coulage. 

Dans  le  premier  mode,  qui  ne  s'applique  qu'aux  pièces 
rondes,  ces  pièces  sont  toujours  ébauchées,  soit  à  la  balle, 
soit  à  la  housse ,  et  ensuite  tournassées  avec  soin  pour  con- 
sei^er  aux  contours  la  pureté  de  leur  forme  et  la  finesse  de 
leurs  moulures.  Les  pièces  non  rondes  sont  moulées,  soit  à  la 
balle ,  soit  à  la  croûte ,  et  réparées  par  les  procédés  et  avec  les 
soins  qu'on  a  décrits  d'une  manière  générale  au  chapitre  III ,  en 
avertissant  qu'ils  s'appliquaient  plus  particulièrement  à  la  porce- 
laine qu'à  toute  autre  Poterie,  et  sur  lesquels  néanmoins  on 
reviendra  plus  bas. 

La  cuisson  est  essentiellement  simple,  quoiqu'elle  pa- 
raisse double,  car  la  première  cuisson  de  la  pâte,  celle  qui 
donne  ce  que  Ton  appelle  le  dégourdi,  n'a  pour  but  que 
de  raffermir  assez  la  pâte  pour  qu'on  puisse  lui  donner  plus  faci- 
lement la  couverte  par  immersion  *,  mais  on  pourrait  à  la  rigueur 
s'en  passer,  et  cuire  en  même  temps  la  pâte  et  la  couverte ,  car 
elles  exigent  la  même  température. 

La  température  est  très-élevée  et  monte  jusqu'au  1 4o*  degré  du 
pyromètre  deWedgwood  (*).  La  pâte  se  ramollissant  à  cette  haute 
température ,  l'encastage  exige  les  procédés  et  les  précau- 
tions qui  ont  été  décrits  à  Tari.  11  du  chap.  V,  p.  196  du  1"'  vol. 

Les  fours  sont  cylindriques  et  verticaux,  à  plusieurs  alan- 
diers.  Les  cazettes  doivent  avoir  la  solidité  et  l'infusibilité  néces- 

(>)  Ou  verra  plus  loin  que  Je  n*al  pu  Tobscrvcr  que  Jusqu'à  135. 
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saires  pour  résister,  sans  s^afTaisser,  à  la  haute  température 
qu'elles  doivent  éprouver. 

Le  combustible  est  presque  partout  du  bois,  et  surtout 
du  bois  à  flamme  longue ,  tel  que  le  tremble,  le  sapin,  le  bouleau. 

La  pâte  se  ramollit,  devient  translucide,  et  prend  jusqu'à 
1/8  de  retraite  à  partir  de  l'époque  de  la  dessiccation  complète  ; 
pour  aller  jusqu'à  la  cuisson  parfaite;  elle  prend  presque  toute 
sa  retraite  après  le  dégourdi  (*).  La  pâte ,  dans  ce  même  inter- 
valle, perd  i/8  de  son  poids. 

La  couverte  doit  être  bien  glacée  et  avoir  contracté  avec 
la  pâte  une  liaison  intime  et  presque  continue. 

Tels  sont  les  caractères  des  porcelaines  dures  en  général.  En 
les  étudiant  particulièrement,  on  remarquera,  suivant  les  pays 
et  même  les  fabriques ,  des  différences  assez  considérables  dans 
ce  qui  constitue  leur  fabrication  depuis  les  éléments  de  la  pâte 
jusqu'à  la  cuisson.  Je  ne  décrirai  pas  celte  fabrication  d'une  ma- 
nière générale,  mais  j'en  prendrai  tous  les  procédés  et  détails 
dans  la  manufacture  royale  de  Sèvres  ;  je  ferai  connaître  ensuite, 
à  l'histoire  particulière  des  fabriques  les  plus  remarquables ,  les 
différences  qu'elles  présentent  dans  leurs  procédés. 

On  peut  diviser  les  procédés  de  fabrication  de  la  porcelaine 
dure  en  quatre  groupes. 

1°  La  fabrication  française,  c'est  celle-là  dont  je  prends  le 
type  dans  la  manufacture  de  Sèvres  ; 

a^  La  fabrication  allemande  ; 

y  La  fabrication  italienne  ^ 

4^  La  fabrication  orientale. 

Abticlb  L  —  FABRICATION  FRANÇAISE. 

§  i.  —  PORCBLAINB  de  Ui  manufacture  royale  de  sèvres ^ 

près  Paris. 

Composition  des  pâtes  et  couTertes.  —  Les  matériaux 
qui  entrent  dans  la  composition  des  pâtes  et  couvertes  de  la 
porcelaine  de  Sèvres  se  réduisent  aux  suivants  : 

0)  Voir  le  tableau  des  retraites,  n*"  VII,  C,  de  29  &  51. 

IL  17 
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Le  kaolin , 

Le  feispath , 

La  craie , 

Le  sable  siliceux  d'Aumont  quelquefois, 

L'argile  plastique, 

La  poudre  de  porcelaine  ou  cuite  ou  dégourdie. 
Le  kaolin  et  le  feispath  viennent  de  Saint-Yrieix-la-Percne .  à 
26  kilomètres  au  sud  de  Limoges  (*).  Les  carrières  qui  le  four- 
nissent plus  particulièrement  sont  celles  de  Marcognac  et  du  Clos- 
de-Barre.  J'ai  fait  connaître  sa  situation  géographique,  son  gise- 
ment, ses  différentes  sortes  de  qualités  et  sa  composition  dans 
le  premier  volume  de  ce  Traité ,  pages  4o  et  suivantes.  Il  ne  me 
reste  à  décrire  que  le  mode  d'exploitation  et  de  lavage  de  la  masse 
de  kaolin  qui  fournit  cette  matière  argileuse  et  plastique  à  Id 
manufacture  de  Sèvres. 

Préparation  mécanique  do  kaolin.  —  Le  kaolin  est 
exploité  par  banquettes  en  gradins.  Les  carrières  ont  donc  tou- 
jours plus  ou  moins  régulièrement  la  forme  de  trémie  à  gradins. 
Toutes  les  roches  qui  les  composent  sont  taillées  de  même  et  de 
manière  que  le  rejet  d'une  banquette  inférieure  sur  la  supérieure 
soit  facile,  PI.  v,y%.  1 . 

On  y  descend  par  de  petits  escaliers ,  dont  les  marches  sont 
garnies  de  planches  pour  qu'on  ne  glisse  pas,  car  ces  carrières 
sont  presque  toujours  abreuvées  d'eau.  En  hiver  on  recouvre 
avec  de  la  terre  de  déblais  les  banquettes  de  kaolin ,  afin  que  la 
gelée  ne  les  dégrade  pas ,  et  ne  fasse  pas  tomber  le  kaolin ,  qui  se 
mêlerait  avec  les  terres  rouges  qui  l'accompagnent  ou  le  sur- 
montent. 

Les  kaolins  extraits  à  la  pioche  plate  ou  à  la  pelle  sont  montés 
dans  des  augettes  de  bois  par  des  enfants  qui  les  portent  sur  leur 
tête ,  et  transportent  ainsi  les  kaolins  au  magasin.  Ils  sont  alors 
divisés  en  kaolins  a  r  g  i  l  e  u  x  ,  qui  n'ont  besoin  que  d'être 

(*;  J'ai  Tait,  vol.  1*%  chap.  II,  art.  2,  S  3,  Tblstoire  naturelle  etcblicique  des 
kaolins.  Je  ne  parlerai  ici  que  de  ce  qui  est  particulier  au  kaolin  et  autres  ma- 
tières employées  dans  la  coftiposition  des  pâtes  de  Sèvres. 
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épluchés ,eten  kaolins  caillouteux,  qui  sont  généra- 
lement lavés  pour  en  extraire  Targile. 

Les  kaolins  à  éplucher  sont  placés  dans  des  auges  à  cases, 
sous  des  hangars.  Ce  sont  des  femmes  qui  les  épluchent.  A  la 
portée  de  chaque  ouvrière  assise  devant  l'auge  est  une  case  pour 
le  kaolin  à  éplucher  et  une  case  pour  le  kaolin  épluché.  L'inspec- 
teur ou  contre-maître,  en  suivant  la  ligne  des  auges ,  vérifie  sur- 
le-champ  si  répluchage  a  été  bien  fait. 

Cet  épluchage  se  fait  au  couteau. 

Quant  au  lavage,  il  s'opère  comme  tous  les  lavages  de  matières 
terreuses  de  différentes  densités  ou  grosseurs ,  comme  il  a  été 
expliqué  chap.  II,  sect.  II,  art.  H,  §  i,  p.  88,  et  comme  le  re- 
présente Iay%.  5  de  la  PI.  v. 

On  met  le  kaolin  caillouteux  dans  le  premier  bassin  A,  où  deux 
hommes,  avec  des  masses  et  spatules  en  bois,  lé  broient  et  le 
délayent  dans  l'eau  amenée  par  un  canal. 

On  fait  écouler  par  le  canal,  dans  le  second  bassin  B,  l'eau 
chargée  d'argile.  Elle  tombe  sur  le  tamis  t ,  qui  retient  les  corps 
légei*s  et  les  parties  grossières  qui  auraient  pu  échapper. 

On  fait  entrer  Teau  encore  trouble  de  la  surface  dans  le  troi- 
sième et  grand  bassin,  puis  on  en  décante  Ueau  qui  est  claire 
en  ouvrant  successivement  les  chevilles  qui  étaient  au  nombre 
de  dix  dans  le  bassin  de  o,  mètres  de  profondeur  que  j'ai  vu. 
L'eau  s'écoule  par  une  rigole. 

Le  bassin  C  retient  dans  sa  capacité  le  kaolin  ou  plutôt  l'argile 
la  plus  fine  du  kaolin. 

MM.  Nennert  ont  six  assortiments  de  lavoirs.  Ilya  deux  hommes 
à  chaque  bassin  A,  ce  qui  fait  douze  hommes  employés  à  cette 
opération  dans  leur  exploitation  du  Clos-de-Barre. 

Les  barbotines  résultant  de  ce  lavage  sont  raffermies  dans  de 
grands  bassins  couverts,  et  quand  elles  sont  assez  fermes  on  les 
divise  en  fragments  de  la  grosseur  du  poing  au  moins ,  et  on  les 
fait  dessécher  complètement  sur  des  planchers  composés  de  plan- 
ches à  claire-voie ,  ou  sur  des  claies  de  bois  et  sous  des  hangars. 
Cette  argile  est  alors  bonne  à  entrer  dans  la  composition  des 
pûtes. 

On  a  dit  en  traitant  des  matières  à  porcelaine  qu'on  distinguait 
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à  Saint-Yrieix  trois  sortes  ou  qualités  de  kaolins  ;  le  caillou- 
teux, le  sablonneux  et  l'argileux.  Les  dltTérences  extérieures 
de  ces  trois  qualités  sont  assez  clairement  exprimées  par  leurs 
noms.  Ce  sont  des  mélanges  de  ce  sable  quarzo-fehpathique 
qui  composent  ce  que  nous  appelons  résidu,  avec  la  véri- 
table argile  kaoliniquc.  Le  kaolin  argileux  ren- 
ferme une  plus  gtunde  quantité  de  cette  argile;  le  sablon- 
neux en  renferme  moins ,etlc  caillouteux  présente  en 
outre  une  texture  à  gros  grains  dans  laquelle  on  distingue  aisé- 
ment le  quarz  et  le  kaolin,  qui  même  a  conservé  quelquefois  la 
structure  lamellaire  du  felspath. 

Le  kaolin  argileux  de  Marcogoac  est  composé  : 

De  silice 57 

D'alumine 33 

De  cliaui j 

De  potuse. e 

08 
Magnésie,  etc. 

Le  kaolin  caillouteux  du  môme  lieu  est  composé  : 

De  ^lice 63 

D'alumine 10 

De  potasse 6 


Tyces  de  fer ,  chaui. 

(A.  Laceetit,  laboraiulra  de  Stvres.) 

Les  analyses  données  dans  mon  Mémoire  sur  les  kaolins ,  page 
249)  ""  ^  et  3,  et  dans  le  tableau  n"  IV  de  cet  ouvrage,  ont 
été  pratiquées  sur  les  argiles  retirées  par  le  lavage  de  ces  kaolins  ; 
tandis  que  celles-ci ,  faites  sur  le  kaolin  entier,  ont  eu  pour  objet 
de  faire  connaître  aux  praticiens  en  quoi  ces  deux  sortes  de  kao- 
lins difféniienl. 

Le  kaolin  argileux  donne  h  la  pâte  de  porcelaine  plus  de  liant , 
d'infusibilité,  mais  moins  de  blancheur,  plus  de  dispositions  à 
gauchir  au  feu,  et  à  éprouver  et  faire  ressortir  toutes  les  inéga- 
lités de  pression  du  moulage  ou  du  tournage. 

Le  kaolin  caillouteux  donne  plus  de  blancheur,  de  transluci- 
dité et  de  fusibilité.  On  l'emploie  principalement  pour  les  pièces 
de  sculpture. 
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Les  parties  qu'on  extrait  mécaniquement  de  ces  kaolins  par  le 
lavage  sont  les  parties  les  plus  argileuses  qu'on  appelle  l'argile 
et  les  parties  les  plus  grossières  qu'on  nomme  sable  et  petit 
sable,  et  qui  renferment  le  quarz  et  une  partie  de  felspath  non 
décomposée.  C'est  cette  partie  qui  introduit  dans  la  pâte  les 
3  p.  loo  de  potasse  nécessaire  pour  la  constituer  pâte  de  porce- 
laine de  Sèvres. 

Le  kaolin  n'étant  pas  uniquement  employé  dans  la  composi- 
tion des  pâtes  de  porcelaine ,  j'ai  dû  en  faire  l'histoire  complète 
dans  les  généralités  de  composition  des  pâtes  céramiques  (ch.  II , 
art.  I ,  p.  4o).  Je  renvoie  à  ce  chapitre,  tant  pour  ces  détails  que 
pour  tout  ce  qui  est  relatif  à  son  histoire  naturelle  et  chimique, 
considéré  comme  un  des  éléments  de  ces  pâtes  (^). 

Le  choix  des  kaolins ,  pour  faire  de  belle  porcelaine ,  est  im- 
portant, puisque  cette  vaisselle  de  luxe  revient  presque  au  même 
prix  de  fabrication ,  qu'elle  soit  faite  avec  du  kaolin  défectueux 
ou  avec  du  kaolin  de  première  qualité  *,  car  dans  le  premier  cas  la 
porcelaine ,  en  perdant  sa  blancheur,  son  éclat ,  perd  presque 
toute  sa  valeur  et  ne  peut*  soutenir  aucune  concurrence  avec  la 
belle  porcelaine  dont  le  prix  lui  est  à  peine  supérieur.  Aussi  on 
remarquera  que  les  frais  de  fabrication  de  la  porcelaine  portent 
bien  plus  sur  le  façonnage  et  sur  la  cuisson ,  qui  sont  les  mêmes , 
quel  que  soit  le  kaolin  qu'on  emploie,  que  sur  le  prix  des  ma- 
tières premières.  De  là  vient  que  malgré  le  grand  nombre  de  lieux 
où  Ton  trouve  du  vrai  kaolin ,  sous  le  rapport  de  sa  constitution , 
il  n'y  a  encore  (  iS^jS)  (")  en  France  qu'un  seul  canton  qui  soit  en 
possession  d'alimenter  les  fabriques  de  France  et  de  quelques 
pays  voisins  de  la  France ,  soit  qu'on  n'y  trouve  point  cette  terre 
argileuse,  soit  qu'on  n'en  trouve  que  de  médiocre  qualité  (•). 


(*)  Voir,  pour  plus  dedélails  géologiques  et  clilmiques ,  mon  premier  mé- 
moire, Archives  du  Mut,  d'BisL  natur..^  1839, 1. 1,  p.  2^3. 

O  Quelques  découvertes  récentes  dans  les  Pyrénées  occidentales,  et  dans  le  dé- 
partement de  TAllier  peuvent  faire  présumer  que  le  nombre  de  ces  cantons  s'ac- 
croîtra. 

(*}  Voir  au  chap.  II,  p.  43 1  et  au  tableau  n*  IV,  Ténumératlon  des  principaux 
lieux,  tant  en  France  que  dans  les  autres  parties  de  la  terre  où  Ton  exploite  du 
kaolin. 
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Cependant  il  paraît  que  le  kaolin  découvert  vers  Tan  1800  dans 
les  Pyrénées  occidentales,  à  environ  aS  kilomètres  de  Bayonne, 
près  Cambo ,  Macaye ,  Louhossoa  ,  Espelette ,  etc. ,  pourra  en- 
trer dans  la  fabrication ,  avec  des  qualités  égales  à  celui  des  envi- 
rons de  Limoges. 

Pour  que  le  kaolin  soit  regardé  comme  de  première  qualité ,  et 
propre  à  la  fabrication  de  la  porcelaine  de  Sèvres,  il  faut  qu'il 
donne  une  pâte  d'un  beau  blanc ,  tirant  sur  celui  du  lait  pur ,  qu'il 
ne  renferme  aucun  corps  étranger  susceptible  de  produire  des 
taches,  quelque  petites  qu'elles  soient. 

Il  faut  que  la  porcelaine  qu'on  peut  en  faire  ne  soit  ni  trop  fu- 
sible ni  trop  argileuse,  car,  quoiqu'il  soit  très-possible  de  corri- 
ger ces  défauts  par  des  mélanges  appropriés,  ce  sont  toujours  des 
tâtonnements  et  du  façonnage  qu'on  désire  éviter. 

Enfin ,  il  faut  que  cette  pâte  puisse  se  travailler  facilement  et 
sûrement,  c'est-à-dire  sans  fendre,  soit  à  la  dessiccation ,  soit  au 
dégourdi. 

Or,  lorsque  toutes  ces  qualités  dérivent  de  la  matière  première, 
cette  circonstance  donne  à  la  matière  qui  les  possède  un  mérite 
qui  la  fait  préférera  toute  autre. 

Le  felspath  dit  caillou  n'est  pas  l'espèce  minérale 
ainsi  nommée  à  Tétat  pur  5  mais  c'est  une  roche  de  felspath  et  de 
({uarz  entrelacés  qu'on  nomme  pegmatite.  Elle  est  exploitée 
à  la  poudre  à  la  manière  des  roches  dures,  et  également  triée  et 
épluchée  pour  en  rejeter  autant  qu'il  est  possible  toutes  les  parties 
(le  fer,  de  mica,  etc. ,  étrangères  à  la  roche,  et  qui  pourraient 
altérer  le  blanc  laiteux  presque  limpide  que  doit  avoir  la  cou- 
verte. On  voit,  PI.  T,  //g-.  2,  une  indication  de  la  situation  de 
cette  roche  au  milieu  des  kaolins  (*). 

La  craie  qui  entre  dans  la  composition  de  la  pâte  de  Sèvres 
pour  y  introduire  la  chaux  nécessaire  est  extraite  de  la  colline  de 
Bougival.  Je  me  suis  assuré  que  tout  autre  calcaire  de  même 
composition  pouvait  la  remplacer. 


(*)  Voir  Textrait  que  J*ai  donué  de  mon  travail  sur  le  gisement  et  la  nature  de 
rcs  roches ,  vol.  I«%  chap.  II,  art.  II,  p.  74,  et  le  tableau  n"  VI  des  analyses  d'un 
grand  nombre  de  felspalhs. 
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Ces  craies  sont  composées  comme  il  suit,  d'après  mm.  Ladrent 

et  Malacuti. 

BOOCITAL.  BlEl'DO.^. 

De  carbonate  de  chaux 95,50        .  .  .    95,2 

De  carbonate  de  magnésie 0,80  \ 

De  silice 0,80  / 

D'Eau 1,20  }''  '      ^'^ 

De  fer,  manganèse  et  alumine li^O  ) 

100,00  100,0 

Le  sable  siliceux  tiré  de  la  butte  d'Aumont,  près  Crcil,  dé- 
partement de  rOise ,  est  de  la  silice  sensiblement  pure. 

ï/argile  plastique  est  tirée  du  territoire  d'Abondant , 
sur  la  lisière  orientale  de  la  forait  de  Dreux.  On  en  a  donné  les 
caractères  et  l'analyse ,  tableau  V  A  et  V  B ,  n*  67. 

Ces  matières  sont  divisées  par  le  lavage  et  le  broyage  à  l'aide 
des  procédés  décrits  liv.  I,  ch.  II,  art.  II,  §  i ,  p.  89 et  92,  et 
amenées  ainsi  au  degré  de  finesse  nécessaire  pour  être  intimement 
mêlées  dans  les  masses  de  pftte  qu'elles  doivent  composer. 

La  manufocture  reçoit  toutes  ces  matières  dans  leur  état  natu- 
rel, à  Texception  du  kaolin  argileux  auquel  on  a  fait  subir  à 
Saint-Yrieix  un  lavage  préalable  destiné  à  en  séparer  le  sable 
quarzeux,  qui,  en  raison  de  son  abondance,  même  dans  le  kaolin 
argileux,  et  des  principes  de  composition  des  pâtes  de  Sèvres, 
ferait  un  encombrement  de  quarz  trop  considérable  pour  pouvoir 
rentrer  après  le  broyage  dans  la  composition  des  pâtes. 

Celui  que  l'on  extrait  du  kaolin  argileux,  et  surtout  du  kaolin 
caillouleux  par  un  nouveau  lavage ,  est  plus  que  suffisant  pour 
fournir  le  quarz  mêlé  de  felspath  non  décomposé,  qu'on  doit  faire 
entrer  comme  fondant  dans  la  pâte. 

Ce  nouveau  lavage  s'opère  dans  les  appareils  déjà  décrits  et 
figurés  PI.  XLv,  /Ig.  I ,  a ,  rf,  c. 

Les  matières  résultant  de  ces  lavages  donnent  les  argiles  qu'on 
nomme  à  Sèvres  suivant  leur  provenance  Argile  du  kaolin 
argileux,  argile  du  kaolin  caillouteux,  et  en 
sables ,  Sable  du  kaolin  argileux  et  Sable  du 
kaol  in  caillouteux. 

L'analyse  fait  connaître  les  proportions  de  silice ,  d'alumine , 
de  potasse,  que  renferme  chacune  de  ces  matières,  et  dans 
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quelles   proportions   elles  doivent  entrer  dans  la  com- 
position des  pâtes,  ainsi  qu'on  va  le  voir. 

Composition  des  pâtM.  —  Il  n'y  a  maintenant  (i843) 
dans  la  manufacture  de  Sèvres  que  trois  sortes  de  pâte  -.  h  pâte 
dite  de  service  ordinaire,  la  pâte  dite  chinoise  et 
la  pAle  de  sculpture. 

pflt«  de  Hrvice —  Jusque  vers  t836  les  pâles  de  service  et 
de  sculpture  avaient  été  faites  avec  des  matériaux  choisis,  que 
l'on  mêlait  par  tâtonnements  pour  arriver  à  composer  une  pâle 
qui  eût  Icîs  mêmes  qualités  de  dureté,  de  translucidité  et  de  blan- 
cheur, que  les  précédentes;  mais  ces  matières,  de  carrières  dil- 
féientes,  ou  de  parties  différentes  d'une  même  carrière,  présen- 
taient souvent  dans  leur  composition,  des  différences  qui  en 
apportaient  de  très-^ndes  dans  les  qualités  des  pâtes  qu'on  en 
formait.  On  n'arrivait  qu'avec  peine ,  et  qu'après  de  très-longs  et 
de  très-fréquents  essais,  à  obtenir  la  qualité  de  pâte  demandée. 
J'ai  pensé  qu'on  pourrait  obtenir  plus  immédiatement  et  plus 
sûrement,  par  une  voie  scientifique,  celte  identité  de  composi- 
tion. Après  avoir  connu ,  au  moyen  des  analyses  faites  par  M.  A. 
Laurent ,  la  composition  élémentaire  des  meilleures  et  des  plus 
belles  pâtes  faites  à  Sèvres  de  1770  jusqu'en  i836,  j'ai  vu  qu'on 
pouvait  regarder  la  pâte  de  service  comme  étant  généralement 
composée  de 

silice 58 

Alumine 3i,i 


Le  tout  supposé  privé  d'eau  par  une  chaleur  incandescente. 

En  conséquence  j'ai  mêlé  les  matières  avec  lesquelles  on 
composait  ordinairement  cette  pâte ,  savoir  ;  les  kaolins  ai-gileux 
et  caillouteux,  les  argiles  et  sables  extraits  par  lavage  de  ces 
kaolins,  toutes  matières  dont  la  composition  élémentaire  avait 
été  connue  par  des  analyses,  je  les  ai  mêlées,  dis-je,  dans  les 
proportions  nécessaires  pour  donner  des  pflles  toujours  compo- 
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sées  des  mêmes  éléments,  et  dans  les  mêmes  proportions  que 
cî-dessus. 

On  pourrait  croire  qu'au  moyen  de  cette  méthode  on  serait  en 
état  de  composer  des  pâtes  de  porcelaine  pareilles  à  celles  de  Sè- 
vres dans  tous  les  pays  où  on  trouverait  des  matériaux  propres  îi 
donner  ces  éléments  dans  les  proportions  établies.  Cela  serait  vrai 
si  ces  matériaux  avaient  en  outre  à  peu  près  le  même  mode  do 
combinaison  première  et  d'agrégation  que  ceux  qui  fournissent 
les  éléments  de  la  porcelaine  de  Sèvres  -,  mais  il  a  été  prouvé  par 
les  expériences  rapportées  dans  mon  second  mémoire  sur  tes  kao- 
lins qu'il  ne  suffisait  pas  pour  faire  une  pâte  céramique  ayant  la 
qualité  de  la  porcelaine ,  de  mêler  ensemble  dans  les  proportions 
voulues ,  de  la  silice ,  de  l'alumine ,  de  la  chaux  et  de  la  potasse , 
qu'il  fallait  encore  prendre  ces  corps  dans  des  masses  où  ils  fussent 
déjà  combinés  d'une  manière  particulière  (*),  et  même  que  ce 
mode  de  combinaison  ou  d'agrégation  portait  son  influence  jus- 
que sur  les  qualités  les  plus  délicates  des  pâtes.  Ainsi  l'expérience 
a  appris  que  l'argile  du  kaolin  caillouteux  donnait  à  la  pâte  de 
sculpture  plus  de  blancheur  et  de  translucidité  que  celle  du  kaolin 
argileux ,  et  qu'au  contraire  cette  même  argile ,  et  surtout  celle 
du  kaolin  sablonneux ,  employée  dans  la  pâte  de  service ,  dispo- 
sait plus  qu'une  autre  la  couverte  à  gercer,  et  rendait  le  biscuit 
plus  cassant;  ensuite  qu'il  était  convenable  d'éviter  son  emploi 
dans  la  pâte  des  instruments  de  chimie. 

Il  faut  donc ,  pour  faire  connaître  clairement  et  réellement  la 
composition  technique  de  la  porcelaine  de  sei*vice  de  Sèvres,  il 
faut ,  dis-je ,  ajouter  à  la  connaissance  de  ces  éléments  principaux 
celle  des  matières  qui  la  fournissent. 

Ces  matières  sont  à  Sèvres  toujours  les  mêmes;  mais  comme 
leur  composition  varie  assez  notablement,  ainsi  que  je  viens  de  le 
dire ,  il  faut  à  chaque  livraison  varier  aussi  les  proportions.  Pour 
en  donner  une  idée ,  je  joins  ici  un  tableau  de  la  composition  des 
pâtes  faites  à  différentes  époques,  depuis  la  première  fois  où  j'ai 
mis  en  pratique  les  principes  que  je  viens  d'établir. 

Comme  je  présumais  déjà  que  la  texture  mécanique  des  maté- 

0)  Voir  Ilv.  l,  chap.  Il,  art.  2 ,  $  1 ,  où  est  cité  le  Mémoire  en  question. 
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riaux  pouvait  avoir  une  grande  influence  sur  les  qualités  physiques 
delà  porcelaine,  j'avais  établi  qu'on  prendrait  l'alumine 
nécessaire  dans  Targile  obtenue  par  décantation  du  kaolin  argi- 
leux de  Saint-Yrieix. 

La  potasse  et  la  silice,  dans  les  sables  résultant  du 
lavage  du  kaolin  caillouteux,  parce  qu'il  renferme  toujours  de 
petits  grains  de  felspath  non  décomposé. 

La  chaux  dans  la  craie. 

La  s  i  1  i  c  e  à  ajouter  dans  le  sable  quarzeux  d'Aumont. 

On  verra  parles  six  exemplesqui  composent  le  tableau  ci-contre 
l'que  les  matières  kaoliniques  ont  peu  varié  en  quantité  totale  (9 1 
à  97)  comparée  aux  matières  additionnelles  (  3  à  8) ,  mais  qu'on 
a  dû  les  faire  considérablement  varier  entre  elles  pour  pouvoir 
trouver  toujours  la  même  quantité  d'alumine,  de  silice  et  de 
potasse  nécessaire  à  la  confection  de  ces  pâtes,  que  nous 
désignons  par  l'expression  de  pâtes  définies;  2°  on 
remarquera  que  dans  l'exemple  pris  en  iSSg  et  i843,  les  ma- 
tières kaoliniques  renfermaient  assez  de  silice  pour  qu'on  n'ait 
pas  eu  besoin  d'y  ajouter  du  sable  d'Aumont. 

On  conçoit  qu'une  marche  aussi  précise  pour  arriver  à  une 
composition  de  pâte  de  porcelaine,  exige  des  connaissances 
assez  étendues  en  chimie  et  des  travaux  longs  et  délicats  5  aussi 
ne  l'a-t-on  encore  suivie  que  pour  la  pâte  de  service,  qui  est  la 
plus  habituellement  employée  et  la  plus  importante,  puisque 
toutes  les  pièces  de  porcelaine  sont  faites  avec  cette  pâte,  les 
assiettes,  tasses  ordinaires  et  tasses  minces,  petits  et  grands 
vases,  plaques  coulées,  instrument  de  chimie  de  toutes 
sortes,  etc. 

Il  y  a  quelques  autres  sortes  de  pâtes  pour  des  usages  particu- 
liers dont  la  composition  élémentaire  est  connue,  mais  qu'on 
fait  encore  par  tâtonnements.  Ce  moyen  suflRt  pour  les  pâtes  ou 
peu  employées,  ou  d'une  application  toute  spéciale,  telles  sont 
les  pâtes  qui  suivront  ce  tableau  : 
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Exemples  de  pâtes  de  porcelaine  de  service  de  Sèvres ,  fa- 
briquées à  différentes  époques  et  suivant  les  mêmes  élé^ 
ments. 


MATIÈRES  A  PORCELAINE  A  PRENDRE. 

FOURP 

ÏISSANT 

Ch.iox 

ei 

mafoésle 

PoUiie. 

Poids. 

Désivnatioo. 

Silice. 

Alamiae. 

kil. 

70 

12 
9,2 
5,3 
3.5 

100,09 

1836. 

.Argile  de  kaolin  argileux  (30).  .  .  . 
Sable  de  kaolin  caillouteux  (31,5).  . 
Sable  de  kaolin  argileux  (2,2).  .  .  . 
Sable  d'AumonL 

37,08 

9,93 

5,09 

5,29 

» 

29,96 
1,17 
3,53 

M 
» 

0,6 

M 

0,04 

M 

3,53 

1,23 
0,76 
0,50 

u 

u 

Chaux  =  6,3  de  craie 

« 

58,00 

34,67 

4,19 

3 

04 
15 
18 
16 
2,93 

1837. 

Argile  de  kaolin  argileux 

Sable  de  kaolin  caillouteux 

Sable  de  kaolin  argileux 

Sable  d*Aumont 

35,52 

12,30 

10,02 

0,16 

» 

26,50 
2.13 
6,17 
» 

» 

0,70 
0,15 
0,72 
»  . 
2,93 

1,28 
0,75 
0,99 
» 

Chaux  =  5.22  craie.  .  .  .  .  ^  .  .  . 

100 

58,00 

34,80 

4,50 

3,02 

73 

24 

3 

1839. 

Argile  de  kaolin  argileux  (38).  .  .  . 
Sable  de  kaolfn  caillouteux  (33).  .  . 
Chaux  =  6,6  de  craie 

38,69 

19,27 

» 

30,66 
3,40 
n 

0,73 

M 

3,77 
4,50 

1,75 

1,27 
» 

3,02 

100 

57,96 

34,06 

43. 5 

49,0 

4,3 

4,5 

101,3 

1840. 

Argile  de  kaolin  argileux  (40).  .  .  * 
Sable  de  kaolin  argileux  (38)  .  .  .  - 

Sable  d'Aumont - 

Chaux  (craie  6,51) 

24,79 
28,91 
4,30 
» 

16,96 

17.15 

» 

» 

0,24 
0,59 
» 
3,67 

1,30 
1,76 

» 
» 

58,00 

34,11 

4,50 

3,06 

54 
27 

1 
2 
G 

1841. 

Argile  de  kaolin  argileux  (40,2).  .  . 
Argile  de  kaolin  argileux  (41,1).  .  . 
Sable  de  kaolin  caillouteux  (33,2).  . 
Sable  d'Aumont 

SI 

15 

8 

2 

» 

21 

11 

1 

» 

3 
5 
1 

» 
3 

2.0 

0,7 

0,5 

n 

9 

Chaux  de  la  craie 

100 

56 

35 

4,2     1 

3,2 

48 

48 

4 

1843, 14  février. 

Argile  de  kaolin  argileux  (41,3).  .  . 
Sable  de  kaolin  argik-ux  (41,2. .  .  . 
Chaux  de  la  craie •. 

30,00 

28,03 

0,00 

16,90 

17,04 

0,00 

0,05 
0,53 
4,00 

4,58 

0,96 
2,01   , 
0,00 

100 

58,03 

33,94 

2.97   jl 
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Pâte  de  sonlptare.  —  C'est  la  pâte  avec  laquelle  on  fait  les 
bustes,  statuettes,  objets  d'ornements,  et  toutes  les  pièces  qui 
ne  doivent  pas  être  mises  en  couverte,  mais  rester  à  l'état  qu'on 
appelle  si  improprement  de  biscuit. 

Sa  qualité  principale  est  d'être  d'un  beau  blanc  tirant  un  peu 
sur  le  bleuâtre,  et  d'imiter  par  cette  nuance  et  par  sa  transluci- 
dité le  beau  marbre  de  Carrare.  La  résistance  au  changement 
brusque  de  température  est  une  qualité  inutile ,  qui  est  d'ail- 
leurs peu  compatible  avec  la  translucidité. 

Le  kaolin  à  préférer  pour  cette  pâte  est  celui  qu'on  nomme 
Caillouteux.  On  y  fait  entrer  du  felspath. 

Ses  parties  composantes  sont  en  général  : 


De  1810 
à  1S14. 


Argile  de  kaolin  caillouteux 62 

Felspath 17 

Sable  (l'AumoiU 17 

Craie 4 


188t. 

6/k 

16 
10 

U 


100 

Cette  composition  a  très-peu  varié  depuis  plus  de  quarante 

ans.  Elle  renferme,  d'après  une  analyse  faite,  par  M.  Malaguti,. 

sur  une  pâte  de  1 834  j  ^^  répétée  quatre  fois  : 

Moyenne. 

Silice 64,23 

Alumine 30,05 

Chaux 2,89 

Potasse 2,79 

Elle  contient  moins  d'éléments  de  fusion  en  chaux  et  potasse 
que  la  pâte  de  service ,  et  cependant  la  pâte  de  sculpture  est 
évidemment  plus  ramollissable  et  plus  fusible  que  cette  pâte.  Il 
serait  possible  que  cette  fusibilité  fût  plutôt  due  à  un  excès  de 
silice  qu'àcelui  de  base  alcaline.  (Voyez  Additions,  T.  II ,  p.  710.) 

Pâtes  diverses. — On  a  voulu  donner  aux  pâtes  de  Sèvres  des 
qualités  propres  à  certains  emplois  spéciaux,  et  on  a  modifié 
leur  composition  en  conséquence. 

Il  y  a,  dans  la  confection  des  très-grandes  pièces 
tournées,  plusieurs  obstacles  à  surmonter,  savoir  :  i®  les  diffi- 
cultés du  façonnage  dues  au  peu  de  plasticité  de  la  pâte  de  por« 
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celaine-,  2°  les  fissures  au  séchage  et  au  feu  dit  de  dégourdi; 
y  l'affaissement  au  grand  feu. 

On  a  cherché  à  éviter  ces  trois  défauts  en  introduisant  dans  la 
pâte  ordinaire  ou  un  kaolin  beaucoup  plus  argileux,  tel  que  les 
kaolins  jaunâtres,  ou  deTargile  plastique,  d'abord  pour  faciliter 
le  façonnage  en  rendant  la  pâte  plus  plastique ,  ensuite  pour 
s'opposer  à  l'affaissement  au  grand  feu;  puis  du  dégourdi  de 
porcelaine  et  de  la  poudre  cuite  d'argile  plastique ,  pour  échap- 
per aux  fentes  produites  par  la  retraite  du  dessèchement. 

Les  anciens  grands  vases ,  faits  pair  la  manufacture ,  connus 
sous  les  noms  de  Vase  Médicis  bleu  et  Vase  Corde- 
lie  r  brun,  qui  ornent  la  galerie  du  château  de  Saint-Cloud, 
ont  été  faits  par  un  tourneur  habile ,  nommé  Tristan ,  avec  la 
composition  suivante  : 

PAte  de  service  ordinaire 54 

Pâte  de  porcelaine  dégourdie ,  tamisée 30 

Argile  plastique  de  Dreux ,  trés-blanclie 8 

Ciment,  c'est-A-dirc  poudre  très-cuite  d'argile  de  Dreux. ,  8 

100 

Cette  composition  donnait  une  pâte  qui  était  un  peu  jaunâtre, 
qui  avait  les  inconvénients  d'avoir  souvent  une  surface  peu 
unie  et  de  ne  pas  bien  prendre  la  couverte.  On  Ta  remplacée 
dans  les  grandes  pièces  qu'on  a  faites  depuis,  soit  par  la  pâte  ordi- 
naire ,  en  changeant  le  façonnage ,  et  prenant  le  moulage  à  la 
housse  au  lieu  de  Tébauchage ,  soit  par  une  pâte  très-plastique, 
à  laquelle  M.  Régnier,  qui  en  est  l'auteur,  a  donné  le  nom  de 
pâte  chinoise,  à  cause  de  l'analogie  de  facilité  de  mode- 
lage, de  ténacité  au  dégourdi  et  de  couleur  un  peu  grisâtre, 
qu'il  présume  qu'elle  a  avec  la  pâte  des  porcelaines  de  la  Chine. 
Elle  est  composée  : 

D*argiie  de  kaolin  caillouteux A3  à  A4 

D'argile  plastique  de  Dreux 21      25 

De  relspatb  ou  sai)le  de  kaolin 16      17 

De  sable  quarzcux  d'Aumont 10        0 

De  craie 4       5 

100    100 

Cette  pâte  se  travaille,  se  moule,  se  modèle  avec  la  plus 
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grande  facilité ,  et  un  modeleur  qui  n'a  jamais  travaillé  la  pâte 
de  porcelaine,  peut  l'employer  comme  de  l'argile  à  modeler. 
Elle  ne  se  fend  pas  au  dégourdi ,  prend  bien  la  couverte ,  mais 
elle  est  sujette  à  se  couvrir  de  grosses  cloques  lorsqu'on  a  dépassé 
à  la  cuisson  la  température  qui  lui  est  propre. 

Ces  matières  sont  mêlées  dans  de  grandes  cuves ,  comme  on 
l'a  décrit  liv.  I,  p.  io4. 

La  pâte  est  ensuite  ressuyée  et  raffermie  5  elle  l'était  autrefois 
dans  des  caisses  de  plâtre,  d'abord  hémisphériques,  ensuite pa- 
rallélipipédiques ,  qu'on  nomme  coques  ou  renversoirs, 
et  qu'on  dispose  en  lignes,  tantôt  en  plein  air,  quand  le  temps 
est  beau,  tantôt  sous  des  hangai*s  ou  sous  des  toits  portatifs, 
quand  le  temps  est  à  la  pluie. 

Maintenant  elle  est  raffermie  par  le  procédé  de  pression  décrit 
chap.  11  ,  art.  III,  §  4,  p.  107  ^  mais  qui  a  pu  être  encore  sim- 
plifié, et  par  conséquent  perfectionné,  car  dans  l'origine  une 
seule  presse  ne  suffisait  pas  aux  travaux  de  la  Manufacture ,  quoi- 
que la  consommation  de  la  pâte  y  soit  peu  considérable  ]  mais 
en  distribuant  '^40  kilog.  de  pâte  dans  4o  sacs,  qui  en  renfer- 
ment chacun  6  kilog. ,  il  suffit  de  laisser  ces  sacs  suspendus  à 
l'abri  de  la  pluie  pendant  '2^  heures,  pour  que  la  pâte  n'ait 
plus  besoin ,  pour  recevoir  le  degré  de  fermeté  nécessaire ,  que 
d'être  soumise,  dans  la  Presse-Honoré ,  à  une  pression  faible 
pendant  3  ou  4  heures.  Un  seul  homme  suffit  à  cette  opération , 
mais  s'il  y  a  économie  de  combustible ,  de  plâtre  et  de  main- 
d'œuvre  ,  il  y  a  une  assez  grande  consommation  de  sacs.  Elle  est 
pour  Sèvres  de  5oo  par  an ,  évaluée  à  4oo  fr.  avec  les  raccommo- 
dages. On  raffermit  par  an  environ  18,000  kilog.  de  pâte.  On 
voit  que  cela  ne  porte  sur  la  pâte  qu'une  faible  somme  de  2  cent, 
et  demi  par  kil.  Cependant ,  avec  les  coques  en  plâtre  il  y  avait, 
pour  la  même  quantité  de  pâte ,  une  dépense  qui  était  évaluée 
comme  il  suit  : 

Plâtre  et  main-d'œuvre  de  préparation 75  fr. 

Cuisson,  combustible  et  main-d'œuvre.  ......  65 

Façonnage  des  240  coques  par  an 72 

Travaux  divers  de  main-d'œuvre ^S 

26»  fr. 
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On  convient  que  cette  dépense  est  moins  considérable  que  celle 
de  la  presse  pour  la  manufacture,  qui  fait  peu  de  pâte-,  mais  le 
procédé  des  coques  introduit  souvent  dans  la  pûte  des  ordures , 
et  surtout  des  débris  de  plâtre,  qui  salissent  et  gâtent  la  pâte. 
Enfin ,  on  a  remarqué  que  la  pâte  raffermie  par  pression  était  plus 
plastique  que  celle  qui  Tétait  par  absorption.  Ces  considérations 
ont  décidé  à  admettre  le  procédé  de  la  pression  en  sac. 

On  doit  savoir  que  le  raffermissement  par  la  chaleur  est  pres- 
que impraticable  pour  la  porcelaine  5  il  rend  ,  ce  qui  est  fort 
remarquable,  la  pâte  courte  et  d'un  très-difficile  emploi,  en 
sorte  que  dans  les  manufactures  où  Ton  fait  beaucoup  de  porce- 
laine ,  et  où  on  consomme  beaucoup  de  pâte ,  ce  n'est  qu'à  la 
dernière  extrémité  qu'on  a  recours  à  ce  moyen  de  raffermisse- 
ment, tandis  qu'on  regarde  comme  certain  que  le  moyen  delà 
presse  produit  sur  la  pâte  un  effet  tout  contraire. 

Il  est  bien  reconnu  qu'une  pâte  de  porcelaine  neuve,  c'est-à- 
dire  qui  vient  d'être  faite,  présente  à  l'emploi  un  grand  nombre 
de  difficultés  et  de  défauts.  J'at  traité  cette  question  (chap.  Il, 
art.  V,  p.  1 14). 

On  emploie  à  Sèvres  trois  moyens  de  vieillir  la  pâte  : 

i^  En  la  gardant  le  plus  longtemps  possible  dans  des  cuves  et 
sous  Teau  :  on  a  ainsi  de  la  pâte  de  plus  d'un  an ,  et  quelquefois 
plus  ancienne  *, 

2^  En  lui  faisant  éprouver,  avant  de  l'employer,  un  marchagc, 
un  pétrissage ,  un  ébauchage  et  un  tournassage ,  qui  n'a  d'autre 
but  que  de  bien  la  malaxer-, 

y  En  mêlant  avec  la  pâte  même  d'un  an  des  tournassures  de 
pâtes  déjà  employées. 

Ce  dernier  moyen  a  paru  le  plus  efficace. 

Composition  de  la  Gonverte.  —  La  couverte  est  donnée 
par  une  roche  de  feispaih ,  toujours  mêlée  d'une  certaine  quan- 
tité de  quarz  :  on  n'y  ajoute  ordinairement  aucun  autre  corps , 
on  choisit  seulement  la  roche  de  manière  à  ce  qu'elle  renferme 
plus  ou  moins  de  quarz ,  selon  que  Ton  veut  que  la  couverte  soit 
moins  fusible  ou  plus  fusible  (Voyez  Additions,  T.  Il,  p.  7iOj. 

Les  couvertes  de  Sèvres,  composées  uniquement  de  ce  qu'on 
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^^H                   niée  pegmatile  par  les  minéralogistes,  ont  donné  h  l'una 
^^H                   lyse  les  résultats  suivants,  obtenus  à  des  époques  très-différente 
^^P                   par  plusieurs  habiles  analystes. 

^^H                      Analyses  de  couvertes  purement felspathiques^ c'est 
^^H                               à-dire  sam  aucune  addition ,  eniployéa  il  Sèwrci . 

1 

,m. 

1S30. 

1B39. 

1841. 

IBïI. 

1È....«.-) 

,.......„ 

(II.L.C.:...) 

|H.><.;r<.;;.) 

,..„.,.,,, 

73,0 

io.ai 

8,4 

74,0 
18.0 
0,6 
0,4 
0,3 

73,4 
15,7 

7,a 

1,9 
0.3 
1,4 

7a,6 

8,1 
1.Î 

7a,3 

18,3 
U,5 
0,4 

o.s 

Muminc 

poiasse 

Ma  iiésie 

Perte  ou  eau 

0,D 

98,2 

99,0 

100,1 

99,9 

100,0 

^^H                        On  voit  quelle  ressemblance   de  composition  présentent  les 
^H                   lelspaths  de  Saint-Yrieix,  qui  forment  la  base  de  la  couverte  de 
^H                   Sèvres.  On  remarquera  que  ce  ne  sont  pas  cependant  des  fel- 
^H                   spaths  purs,  mais  des  pegmatites,  roches  toujours  composées 
^^1                   de  felspath  et  de  quarz ,  minéraux  qui  au  premier  aspect  parais- 
^H                   sent  être  dans  des  rapports  très-variables.  Or,  il  serait  assez  re- 
^H                   inarquable  que  dans  cette  roche,  qui  est  évidemment  formée  par 
^^M                   voie  de  cristallisation  confuse ,  la  cristallisation ,  que  j'ai  toujours 
^^H                   regardée  comme  une  preuve  de  limitation  dans  les  proportions 
^^M                   des  parties  constituantes  des  corps ,  puisse  porter  cette  influence 
^^B                   limitative  jusque  dans  les  éléments  de  second  ordre  d'une  roche 
^^H                   composée.  Une  analyse  en  petit  ne  pouvait  pas  iâire  connaître 
^^H                   cette  particularité ,  mais  les  analyses  du  tableau  précédent ,  faites 
^^M                   sur  des  portions  extraites  de  plusieurs  milliers  de  kilogrammes 
^^M                   de  pegmatite,  à  des  époques  Irès-éloignées  les  unes  des  autres, 
^^^                 ayant  agi   sur  des   moyennes  dues  au  mélange  intime  des 
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deux  matériaux  de  la  pegmatite ,  ont  pu  faire  connaître  la  com- 
position normale  de  cette  roche  (*). 

Néanmoins,  malgré  cette  remarquable  ressemblance  et  les 
soins  qu'on  peut  mettre  à  la  maintenir  par  le  choix  des  felspaths , 
il  arrive  souvent  qu'une  couverte  ne  présente  pas  toutes  les  qua- 
lités exigées ,  et  qu'elle  semble  être  ou  trop  dure  ou  trop  tendre. 

J'ai  déjà  indiqué  les  qualités  essentielles  d'une  couverte,  mais 
il  en  est,  pour  la  porcelaine,  quelques-unes  de  particulières  et 
de  plus  délicates. 

Je  ne  parle  donc  pas  de  la  tressaillure,  du  ressui,  de  la  coque 
d'œuf  et  des  autres  défauts  grossiers  qui  rendent  une  couverte 
inacceptable,  mais  seulement  des  qualités  qu'elle  doit  avoir  pour 
être  admise  dans  une  belle  et  bonne  fabrication. 

Il  faut  qu'elle  ne  soit  ni  trop  tendre,  ni  trop  dure ^. dans  ce 
dernier  cas,  la  pûte  étant  cuite  avant  la  couverte,  celle-ci  reste 
ondulée,  et  conserve  toutes  les  inégalités  inhérentes  au  posage. 
Elle  manque  de  ce  que  l'on  appelle  l'é  t  e  n  t  e. 

Dans  un  autre  cas  elle  paraît  plus  tendre  que  la  pâte,  mais 
sans  Têtre  au  point  de  tressailler,  elle  offre  une  surface  comme 
pointillée  ou  huileuse,  on  dit  alors  qu'elle  ne  glace  pas  bien. 
Ce  défaut  peut  aussi  se  manifester  d'une  autre  manière,  lorsque 
la  couverte  est  terne  ou  remplie  de  petits  points  enfoncés.  Je  ne 
connais  pas  bien  encore  la  cause  de  ce  genre  de  défectuosité. 

il  faut  donc,  pour  qu'une  couverte  de  porcelaine  soit  parfaite, 
qu'elle  s'étende  bien  et  présente  un  beau  glacé. 

On  croit  pouvoir  attribuer  l'absence  de  ces  qualités  à  des 
différences  dans  le  degré  de  fusibilité  des  couvertes. 

Mais  le  degré  de  fusibilité  de  la  couverte ,  et  même  d'un  grand 
nombre  de  corps,  de  ceux  surtout  qu'on  appelle  vitrescibles, 
est  très-difficile  à  apprécier,  surtout  quand  il  s'agit  d'arriver  à 
ces  différences  très-faibles  que  l'œil  cependant  sait  très-bien  re- 
connaître dans  l'emploi. 

(«)  J*al  donné,  p.  135,  un  exemple  de  ceUc  identité  de  composition  mécanique 

dans  une  rociïe  mélangée,  composée  des  mêmes  minéraux  que  ceiieci,  mais  venant 

d'une  localité  bien  diflérente.  Il  est  moins  frappant  que  le  cas  actuel,  ou  ce  n'est 

pas  l'emploi  qui  a  montré  TidenUté  de  composition,  mais  bien  l'analyse  chimique. 

II.  18 
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Apœs  un  ussez  grand  nombre  de  tentaLives  pour  obtenir  un 
iituyen  exuct  d'évaluation,  je  n'ai  pu  en  trouver  aucun  qui  fût 
iibsulu ,  ^t  qui  pût  servir  de  ternie  de  comparaison ,  les  couvertes 
présentant,  dans  leur  fusibilité,  des  degrés  inappréciables  au 
pyroniètre  de  Wedgwood.  On  ne  peut  donc  réellement  appré- 
cier cette  importante  qualité  qu'en  l'observant  dans  son  applica- 
tion. Ainsi  il  ne  reste  à  employer  que  le  procédé  de  comparaison  ; 
il  faut  avoir  des  plaquettes  de  porcelaine  dégourdie  prises 
dans  une  même  masse  de  pâte,  ou  mieux  encore  dans  une 
même  plaque,  les  couvrir,  par  immersion,  des  couvertes  dont 
on  veut  comparer  la  fusibilité ,  ayant  soin  de  conserver  toujours 
une  masse  de  la  couverte  qui  doit  servir  de  type  de  comparaison  ; 
mettre  ces  plaquettes  à  même  épaisseur  et  les  cuire  dans  la 
même  cazette. 

Si  le  défaut  de  glacé,  et  surtout  celui  d'une  bonne  étente, 
tiennent  à  trop  de  dureté  à  fondre",  on  doit  chercher  à  rendre 
la  couverte  plus  fusible  par  des  moyens  qui  d'ailleurs  ne  l'altè- 
rent pas.  Or,  il  est  assez  affligeant  que  les  moyens  empiriques 
aient  souvent  été  plus  efficaces  que  les  rationnels. 

Les  moyens  empiriques  qui  nous  ont  réussi  le  mieux  dans  le 
cas  de  défaut  de  l'été  n  te,  consistent  dans  l'addition  d'un  peu 
de  pâte  de  sculpture,  pâle  plus  felspathique,  et  par  conséquent 
plus  fondante  que  la  pâte  ordinaire.  5  p.  o/o  ont  souvent  sutli. 

Des  tessons  de  porcelaine,  broyés  très-finement,  sont  em- 
ployés dans  beaucoup  de  manufactures. 

On  a  souvent  ajouté ,  à  la  couverte  de  Sèvres ,  le  résidu  du 
lavage  du  kaolin,  qu'on  y  connaît  sous  le  nom  de  petit 
sable,  et  qui  renferme,  comme  on  sait,  du  feispath  non 
décomposé ,  en  l'ajoutant  dans  une  proportion  de  5  p.  o/o. 

J'ai  cherché  d'autres  moyens  plus  précis  que  ces  additions 
empiriques  de  matériaux  dont  la  composition  est  inconnue,  ou 
au  moins  assez  compliquée,  et  j'ai  essayé  successivement  à  mo- 
difier des  couvertes  par  des  additions  de  quarz,  de  feispath  pur, 
d'argile,  de  chaux  et  de  gypse. 

Quoique  ces  essais  ne  m'aient  point  donné  de  résultats  déci- 
sifs ,  je  rapporterai  les  plus  saillants. 

J'ai  présumé  que  le  feispath  laminaire,  c'est-à-dire  sensible- 


POKCELAINE  DtKE  DE  SÈVRES.    COL'YERTE.  275 

ment  pur,  devait  être  plus  fusible  que  celui  qui  était  mêlé  de 
quarz.  J'en  ai  ajouté  a  une  couverte  qui  ne  s'étendait  pas  bien 
dans  les  proportions  suivantes  : 

I®  Sur  I  ooo  parties  de  cette  couverte ,  60  de  ce  felspath.  La 
couverte  a  paru  moins  ondulée;  mais  Teffet  était  peu  sensible. 

2°  Sur  1000  parties  de  cette  même  couverte  on  a  ajouté  5o  de 
sable  siliceux  pur.  Elle  s'est  généralement  mieux  étendue  et 
mieux  glacée. 

3"  Sur  1000  parties  de  cette  couverte,  on  a  ajouté  5o  de  pâte 
de  sculpture,  et  on  a  obtenu  une  couverte  bien  étendue  et  bien 
glacée.  L'essai  a  été  fait  en  grand  sur  des  assiettes  et  en  compa- 
raison avec  la  couverte  qui ,  pure,  ne  prenait  jamais  qu'une  sur- 
face ondulée. 

La  craie  ajoutée  dans  la  proportion  de  4  à  5  p.  0/0  h  notre  cou- 
verte felspathique,  qu'on  jugeait  trop  dure  à  fondre  d'après  les 
ondulations  qui  restaient  après  une  cuisson  parfaite  de  la  pAte ,  a 
donné  plus  d'étente  à  cette  couverte ,  mais  l'a  chargée  d'un  grand 
nombre  de  points  enfoncés,  et  d'autant  plus  qu'il  y  avait  plus  de 
craie  ;  2  ou  3  p.  0/0  paraissent  suffisants.  Le  gypse  a  pu  être 
ajouté  dans  la  proportion  de  2  à  4  p.  0/0 ,  et  donner  plus  d'é- 
tente à  la  couverte;  mais  la  surface  était  toujours  pointilléc  et 
même  quelquefois  terne. 

De  ces  expériences  répétées  plusieurs  fois,  il  m'a  paru  résulter 
(|ue  la  craie ,  le  gypse  et  même  le  sable  quarzeux ,  ajoutés  à  la 
couverte  de  Sèvres ,  qui  paraît  trop  dure  et  présente  des  ondula- 
tions à  la  température  convenable  pour  cuire  la  pâte,  ont  donné 
plus  d'étente  à  cette  couverte ,  mais  ont  altéré  l'éclat  de  son 
glacé  (*). 

Posaçe La  couverte  de  porcelaine  dure  se  met  par  immer- 
sion. J'ai  décrit  cette  opération  au  chap.  IV,  art.  III ,  §  i .  Il  faut 
avoir  égard  à  trois  conditions  nécessaires  pour  obtenir  une  épais- 
seur et  une  é  tente  convenables. 


(*)  Il  est  assez  remarquable  qu'il  entre  dans  la  composition  des  cou?ertcs  de 
Berlin  et  de  Municli  du  gypse  dans  une  proportion  qui  me  parait  invraisemblable, 
Cl  dans  celle  do  Vienne  et  de  Meisscn  du  calcaire  mis  en  petite  quantité,  comme 
on  le  verra  à  l'article  de  ces  manufactures. 
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1°  Au  rapport  en  poids  de  Teau  et  de  la  matière  de  la  cou- 
verte. 

2°  Au  degré  de  ténuité  de  cette  couverte. 

3<*  A  la  manière  dont  on  dirige  la  chute  dans  l'opération  de 
rimmersion. 

On  arriverait  sûrement  à  la  connaissance  de  la  première  con- 
dition en  prenant  un  poids  donné  de  mélange  de  couverte  et 
d'eau ,  chassant  Teau  par  évaporation  et  pesant  le  résidu  desséché 
complètement  à  une  température  presque  incandescente  ^  mais  ce 
procédé  est  long  et  un  peu  embarrassant.  Il  vaut  mieux  détermi- 
ner par  un  calcul  très-simple  les  proportions  d'eau  et  de  cou- 
verte que  Ton  a  employées.  Si  on  était  sûr  que  cette  couverte  ne 
fût  composée  que  de  felspath ,  comme  on  connaît  la  pesanteur 
spécifique  de  cette  pierre ,  on  pourrait  partir  de  cette  connais- 
sance 5  or  il  est  très-rare  que  la  couverte  ne  soit  composée  que 
de  ce  minéral ,  puis  le  felspath  lui-même  n'est  jamais  exempt  de 
quarz.  Comme  on  ajoute  souvent  à  la  couverte  du  gypse,  des 
tessons  de  porcelaine ,  delapAte  même,  il  est  donc  important 
de  prendre  la  pesanteur  spécifique  de  la  couverte  elle-même  dans 
son  état  pulvérulent  et  desséchée  fortement.  Cette  opération  de 
dessèchement  une  fois  faite,  il  n'est  plus  nécessaire  de  la  répéter, 
tant  que  hi  composition  de  la  couverte  reste  la  même.  On  n'a  plus 
alors  qu'à  prendre  dans  un  flacon  gradué  le  poids  d'un  volume 
du  mélange  de  cette  couverte  et  d'eau ,  que  je  supposerai  corres- 
pondre à  5oo  grammes  d'eau  pure.  Or,  par  un  calcul  simple  que 
j'ai  donné  au  chap.  VI ,  art.  I ,  §  i ,  p.  24^  ^^^  '"  volume,  on  ar- 
rive à  connaître  les  rapports  d'eau  et  de  couverte  qui  doivent  se 
trouver  dans  la  couverte  délayée  qu'on  veut  employer. 

2**  On  jiige  fort  bien  la  ténuité  comparée  des  parties  de  la  cou- 
verte par  le  temps  que  meta  se  précipiter,  au  quart,  au  tiers,  à 
la  moitié  d'un  vase  cylindrique  gradué,  la  couverte  suspendue 
dans  l'eau,  à  partir  du  moment  où,  après  l'avoir  agitée,  on  la 
laisse  dans  un  complot  repos. 

Pour  obtenir  des  résultats  comparables,  il  faut  avoir  eu  soin  de 
délayer  la  couverte  ou  dans  une  eau  parfaitement  pure,  ou  dans 
un  mélange  à  proportion  connue  d'eau  et  de  vinaigre ,  et  de  tenir 
compte  de  la  température.  J'ai  donné  au  chapitre  cité  plus  haut 
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(p.  247)  '^s  détails  de  cette  méthode  d'évaluation  et  les  princi- 
paux résultats. 

Le  vinaigre,  comme  on  l'a  déjà  fait  voir  (chap.  VI,  art.  I, 
§  1),  retarde  notablement  la  précipitation  de  la  couverte,  et 
peiTnet  ainsi  de  la  maintenir  assez  de  temps  suspendue  pour 
qu'on  puisse  obtenir  une  m^me  épaisseur  de  glaçure  sur  plu- 
sieurs pièces  plongées  successivement  dans  la  même  couverte, 
sans  qu'il  soit  nécessaire  de  l'agiter  à  chaque  immersion. 

La  durée  de  l'immersion  doit  être  très-courte.  Si  elle  était  pro- 
longée au  delà  du  temps  nécessaire ,  il  en  résulterait  deux  effets 
absolument  contraires.  Pour  quelques  moments  prolongés  au 
delà  du  temps  convenable ,  la  couverte  serait  trop  épaisse.  Si  on 
la  prolongeait  davantage,  le  dégourdi  s'abreuverait  entièrement 
d'eau ,  et  la  couverte,  déjà  adhérente,  se  délayerait. 

Pour  des  assiettes ,  des  tasses  et  une  multitude  d'autres  petites 
pièces,  il  ne  faut  que  le  temps  d'un  passage  plus  ou  moins  ra- 
pide. 

Il  convient  de  faire  toujours  entrer  les  pièces  dans  la  cuve  à 
couverte  par  une  extrémité  et  de  les  faire  ressortir  par  la  même 
extrémité  (*).  Cependant  il  est  possible  et  même  mieux  dans  cer- 
tains cas  de  plonger  l'assiette  verticalement,  et  de  la  retirer  de 
même  sans  la  retourner.  Cette  méthode  a  pour  but  de  reporter 
sur  le  marly  cette  ligne  saillante  qu'on  appelle  la  rechute  de  la 
couverte ,  et  qui ,  dans  les  couvertes  un  peu  dures ,  se  voit  trop 
bien  sur  le  bassin  de  l'assiette  et  y  présente  une  zone  désagréable 
à  la  vue,  surtout  dans  les  assiettes  ornées  de  peintures  soignées. 

Néanmoins  la  condition  de  plonger  par  une  extrémité  et  de 
faire  ressortir  par  la  même ,  se  remplit  très-bien  pour  les  pièces 
plates,  telles  que  grands  plats,  grandes  cuvettes,  grandes  tables  ; 
mais  elle  est  impossible  à  remplir  pour  les  grands  vases.  Il  faut 
pour  ces  grandes  pièces  procéder  en  général  comme  je  vais  le  dé- 
crire ,  sauf  les  modifications  que  la  diversité  des  formes  doit 
faire  apporter. 

Pour  les  grandes  tables  rondes  d'un  mètre  de  diamètre ,  on  a 
une  cuve  carrée  de  i  met.  76  cent,  de  côté  et  de  0  mèi.  16  cent. 

(*)  Voyez  PI.  xLvi ,  fig,  2 ,  racllon  de  plonger  une  assietle  dans  la  cutc  de  la 
main  droite  cl  de  la  retirer  de  la  main  gauche. 
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de  prorondeui',  on  présente  la  table  tenue  légèrement  inclinée  pur 
deux  ouvriers,  qui  la  plongent  presque  horizontalement  par  un 
bout  et  la  retirent  par  l'autre  extrémité,  se  contentant  de  lui  faire 
traverser  rapidement  le  bain  de  couverte.  Cette  opération  dure  de 
8  à  lo  secondes,  et  la  couverte  dans  laquelle  on  plonge  ces  tables 
mposée  de  parties  à  peu  pri^s  égales  de  couverte  et  d'eau. 

La  mise  en  couverte  des  grands  vases  de  loîi  iti  décimètres  de 
hauteur,  avec  un  diamètre  proportionné ,  est  plus  compliquée  et 
plus  longue. 

On  les  suspend  par  une  corde  (jui  passe  dans  une  poulie  placée 
au  plafond  de  l'atelier,  quand  il  est  assez  haut,  ils  sont  ou  nus  et 
simplement  attachés  h  la  corde  par  un  croisillon  en  bois  qui  les 
prend  soit  en  dessous  soit  dans  leur  intérieur,  ou  enfermés 
dans  un  châssis  de  sapin  qui  les  port£  et  évite  par  là  les  vacilla- 
tions, la  diiliculté  de  l'immersion  et  les  chances  de  décollage 
du  vase  dans  ses  sections. 

L'immersion  dure  environ  34  secondes  pour  un  vase  de  9  déci- 
mètres de  haut,  el4o  pour  le  vase  dit  oordelier,  qui  a  l'S  déci- 
mètres. ' 

Le  culot ,  plus  épais  que  le  corps  et  le  collet  du  vase ,  et  restant 
plus  longtemps  dans  la  couverte,  en  prend  toujours  plus .  et  on 
est  obligé  de  l'amincir  en  la  brossant. 

La  couverte  dans  laquelle  on  a  trempé  le  vase  arabe  (Calalog. 
du  Mus.  ccram. ,  P,  PI.  m,  Jig.  a),  qui  sera  décrit  plus 
bas,  a  montré  par  expérience  et  par  le  calcul  exposé,  vol.  I". 
p.  a^ç),  qu'elle  était  composée  de  38()  parties  d'eau  et  de  ago  par- 
ties de  feispath  (le  calcul  a  donné  ii88  et  291}.  Il  lui  a  fallu  G 
heures  et  demie  pour  s'abaisser  de  moitié  dans  un  vase  cylindri- 
que, où  elle  avait  été  mise  pour  juger  sa  fmesse.  L'immersion, 
faite  comme  il  est  décrit  plus  haut ,  a  duré  a4  secondes. 

Après  la  nature  ou  composition  de  la  couverte ,  qui  a  sur  ses 
qualités  la  plus  grande  inlluencâ,  la  nature  et  même  le  mode  de 
façonnage  des  pâtes  viennent  exercer  sur  son  étenic  une  influence 
remarquable.  Aussi  toutes  clioses  étant  égales  d'ailleurs,  la  cou- 
verte glace  mieux ,  dit-on ,  sur  les  pfttes  nouvelles  que  sur  les  an- 
ciennes, surlesassielles  faites  auealibreque  sur  celles  qui  sont 
faites  par  des  procédés  ordinaires  ,  sur  les  pièces  moulées  à  lu 
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croûte  que  sur  les  pièces  tournées ,  sur  les  pièces  qui  n'ont  pas 
été  polies  que  sur  celles  qui  l'ont  été  à  la  corne  ou  à  la  lame. 
J'ai  eu  occasion  de  vérifier  la  plupart  de  ces  assertions,  et  en  gé- 
néral je  les  ai  trouvées  fondées,  du  moins  quand  on  ne  veut  pas  y 
voir  une  évidence  frappante ,  et  que  Ton  sait  que  des  causes  plus 
puissantes  peuvent  détruire  ces  faibles  effets. 

La  couverte  de  porcelaine  dure  mise  au  pinceau ,  au  putois ,  par 
saupoudration  sur  la  porcelaine  cuite,  à  quelque  épaisseur  qu'on 
la  mette,  ne  présente  jamais  sur  une  surface  de  quelque  étendue 
ni  une  belle  é  t  e  n  t  e  ,  ni  un  beau  glacé.  C'est  encore  un  fait 
qui  ne  souffre  pas  d'exception  complète.  On  peut  avec  un  grand 
soin  et  une  grande  adresse  approcher  par  ces  moyens  d'une 
étcnte  et  d'un  glacé  admissibles-,  mais  ni  l'une  ni  l'autre  de  ces 
qualités  ne  sont  jamais  aussi  complètes  que  dans  les  couvertes  mi- 
ses par  immersion. 

Façonnage  de  la  Porcelaine  dnre, 

pris  de  celui  qui  est  pratiqué  dans  la  manufacture  rqryale 

de  Satires. 

I^  manufacture  royale  de  porcelaine  ^  par  sa  position  actuelle 
et  par  la  nature  des  travaux  que  cette  position  libérale  lui  fait  un 
devoir  d'exécuter,  est  dans  l'obligation  de  fîibriquer  avec  un  soin, 
une  perfection  et  un  éclat  auxquels  aucune  considération  com- 
merciale ne  doit  mettre  d'entrave;  elle  a  dû  acquérir  ainsi  une 
expérience  qui  lui  donne  le  moyen  de  vaincre  certaines  difficultés 
qu'il  m'a  paru  utile  de  faire  connaître.  Cette  circonstance  m'a 
engagé  à  décrire  et  même  à  figurer  les  différents  procédés  que 
présente  l'exécution  difficile  de  certaines  pièces,  afin  de  faire 
profiter  l'art  de  son  expérience  et  de  ses  travaux. 

Je  suivrai  l'ordre  que  j'ai  adopté  dans  l'exposé  des  diverses  opé- 
rations du  façonnage. 

Le  façonnage  tant  des  pièces  rondes  et  tournées  que  des 
pièces  moulées ,  rondes  ou  ovales  a  été  décrit  au  chapitre  III  du 
livre  I"  d'une  manière  générale  et  applicable  h  presque  toutes  les 
Poteries;  mais  je  dois  revenir  sur  les  procédés  qui  sont  unique- 
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ment  ou  au  moins  plus  spécialement  applicables  à  la  porcelaine^ 
et  que  représentent  les  PI.  lv  et  xlvi. 

La  pâte  de  Sèvres  étant  plus  argileuse  que  la  pâte  de  Limoges, 
est  aussi  plus  susceptible  de  manifester  par  des  ondulations  et 
des  déformations,  en  séchant  ou  en  cuisant,  les  inégalités  de 
pression  que  le  tourneur,  le  mouleur  ou  le  garnisseur  ont  pu  lui 
taire  éprouver  dans  le  façonnage  -,  il  faut  donc  apporter  beaucoup 
de  soin  et  employer  les  précautions  connues  de  pétrissage ,  d'é- 
bauchage  répétées  et  de  longue  conservation  pour  diminuer  cet 
inconvénient.  Mais  aussi  on  peut  former  avec  cette  qualité  de  pâte 
des  pièces  d'une  grande  dimension  qui  résistent  assez  bien  à  l'ac- 
tion du  feu  sans  s'affaisser.  Les  gorges,  les  moulures,  les  arêtes, 
les  cannelures  et  les  godrons,  toutes  les  parties  d  ornements  , 
oonsenenl  nettement  leurs  détails,  et  ne  sont  pas  émoussées, 
arrondies,  et  comme  noyées  par  Faction  du  feu,  ainsi  que  cela 
arrive  aux  pâtes  de  porcelaine  vitreuse. 

Enfin  les  pièces  d'usage  domestiqye  et  d*usage  chimique  peu- 
vent éprouver  des  changements  assez  binisques  de  température  , 
auxquels  ne  insisteraient  pas  des  porcelaines  à  pâte  plus  vitreuse. 

Lt^s  pièces  lournassées  étaient  en  outre  polies  à  la  corne  ou  n 
la  lame  d'acier.  Cette  façon ,  qui  fait  naître  une  sorte  d'épiderme 
dure  à  leur  surface ,  donne  à  la  pièce  terminée  plus  de  netteté,  en 
détermine  plus  précisément  les  contours^  mais  elle  n'est  pas  ab- 
solument nécessaire,  et  a  quelquefois  finconvénient  de  rendre 
imparfaite  l'application  de  la  couverte.  On  y  a  donc  renoncé. 

Tonrnafire.  — J'ai  peu  de  chose  à  ajouter,  au  sujet  du  tournage 
de  la  porcelaine  de  Sèvres,  à  ce  que  j'ai  dit  de  cette  opération 
en  général  dans  Tart.  T' du  chap.  111  du  TMivre.  La  pâle  de  porce- 
laine de  S<îvres,  faite  avec  les  argiles  de  kaolin  les  plus  épurées, 
en  donnant  à  celle  porcelaine  des  qualités  de  finesse  et  de  solidité 
qui  permettent  d'en  faire  des  pièces  d'une  grande  délicatesse  et 
d'une  grande  pureté  de  contours ,  est  frappée  des  défauts  qui  sont 
liés  avec  ces  qualités.  Un  des  principaux  est  de  conserver  et  de 
faire  ressortir  par  la  cuisson  les  moindres  inégalités  de  pression 
exercée  soit  par  les  mains,  soit  par  les  outils  du  tourneur  ou  du 
mouleur.  Les  pièces  faites  avec  cette  pâte  sont  plus  susceptibles 
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que  celles  qui  sont  faites  avec  une  pâte  plus  courte ,  de  gauchir 

m 

par  l'action  du  jeu  de  cuisson ,  et  de  présenter  ,  en  sortant  du 
grand  feu  et  même  déjà  du  feu  de  dégourdi ,  des  ondulations 
irrégulières  qu'il  est  très-difficile  d'éviter.  Delà,  les  défectuosités 
que  font  naître  l'instrument  qu'on  croyait  propre  à  l'en  garantir 
et  les  difficultés  qu'on  a  éprouvées  à  faire  un  usage  avantageux 
du  calibre. 

J'ai  parlé  au  §  2  de  l'article  1"  du  chapitre  III,  p.  laS,  du 
calibrage  et  du  calibre,  instrument  qui  sert  à  l'exécution  de  ce 
procédé  de  façonnage ,  en  renvoyant  à  l'article  de  la  porcelaine 
l'application  qu'on  peut  en  faire  à  cette  sorte  de  Poterie. 

En  effet,  en  raison  de  la  nature  courte  de  la  pAte  de 
porcelaine  et  de  son  emploi  souvent  difficile ,  l'application  du 
calibre  à  cette  pâte  présente,  pour  avoir  toute  son  efficacité, 
plus  de  difficulté  qu'on  n'en  rencontre  dans  aucune  autre  pâte. 

Le  calibre  employé  à  Sèvres,  après  des  tentatives  bien  an- 
ciennes (*)  et  bien  persévérantes  pour  le  rendre  aussi  parfait 
qu'il  était  possible,  est  représenté  d'abord  PI.  h\^fg.  11,  A,  B, 
C;  puis  développé,  pour  quelques-uns  de  ses  détails,  dans  le 
croquis  de  l'autre  part,  n**  82. 

Il  se  compose  du  calibre  proprement  dit  c,  du  porte-calibre 
K ,  de  la  règle  de  fer-bascule  RR'.  Cette  règle  est  portée  avec  une 
grande  solidité  sur  le  châssis  en  bois  HH',  et  peut  se  relever  en 
tournant  sur  sa  charnière  (/*).  Des  taquets  ou  mentonnets  (tt') 
Tempèchent  de  descendre  plus  bas  que  la  ligne  droite  déterminée 
par  le  prolongement  de  celle  qui  part  de  la  surface  supérieure 
des  taquets,  quelque  effort  que  fasse  le  tourneur  pour  agir  avec 
je  calibre.  Sur  cette  règle  se  place  le  calibre  c  et  son  porte- 
calibre  K ,  avec  la  précision  et  la  fixité  nécessaires  et  constantes 
tant  qu'on  tourne  la  même  pièce.  Cette  précision  est  acquise  par 
une  rainure  ou  coulisseau  (/K)  du  porte-calibre  (fig.  B) ,  dans  le- 
quel entre  le  dos  de  la  règle  R,  et  par  la  buttée,  sur  laquelle 

(»)  J'ai  vu  pour  la  première  fols,  en  1812,  l'emploi  du  calibre  dans  la  manufac- 
lure  Impériale  de  porcelaine  de  Vienne ,  mais  beaucoup  plus  simple  que  le  nôtre. 
Il  était  loin  d'en  a*»oir  les  avantages,  et  quoique  j'en  eusse  tiré  dans  le  temps  un 
dessin,  nous  n'avons  Jamais  pu  l'appliquera  notre  porcelaine.  On  en  verra  la  flgure 
M  l'article  de  la  porcelaine  de  Vienne. 
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il  appuie.  Quant  au  calibre  c ,  il  est  lixii  à  demeure  sur  le  porte-  " 
calibre  par  des  vis. 

Miiis  il  Taut  laisser  au  tourneur  la  liberté  de  le  faire  monter 
et  ilescendrc  pour  déterminer  l'épaisseur  de  la  pièce  qu'on  veut 
calibrer.  Pour  cet  objet,  le  porte-calihre  est  Csé  sur  la  pièce  (/■, 
fig.  B  ) ,  qui  forme  te  fond  de  la  rainure  dont  on  a  purlp ,  par 
des  vis  Ji  éorou  {w),  qui  peuvent  glisser  dans  les  fentes  (  /"),  au 
mo^^n  desquelles  on  abaisse  ou  l'on  reniante  le  porte-calibre  K,  et 
par  l'onséquenl  le  calibre  c  qui  lui  estattaché.  L'espace  entre  le 
trancliunt  du  calibre  coupe  droit  et  le  moule  doit  être  délerminé 
pour  chaque  pièce  et  pour  chaque  moule  dont  l'épaisseur  n'étant 
pas  toujours  la  mAmc,  donnerait  des  pièces  plus  minces  ou  plus 
épaisses.  Pour  cet  effet ,  on  monte  ou  on  descend  le  calibre  jus- 
qu'à ce  qu'un  petit  instrument  mesureur  |)utssG  f>.isser  exacte- 
ment entre  son  trancliunt  et  le  moule.  Lorsqu'on  a  obtenu  ta 
distance  voulue,  ou  serre  les  vis  à  écrou. 

Pour  n'avoir  pas  besoin  de  centrer  le  ntoule  fi  chaque  pièce,  la 
\fi\e.  du  tour  A  porte  dans  son  centre  T  une  pointe  en  fer.  Il  en 
est  de  même  du  moule  d'assiette  C  qui  porte  à  sa  partie  infé- 
rieure, et  de  nu'mc  dans  son  centre,  une  petite  crapaudine  en 
métal  dans  laquelle  entre  cette  pointe ,  de  manière  qu'en  plaçant 
le  moule  i\ ,  sur  la  tAte  du  tour,  il  est  eenlré. 

TouttHant  ainsi  disposé,  on  procède  nu  calibrage  des  pièces 
Nous  prendrons  pour  exemple  les  assiettes. 

I*  tourneur  fait  des  petits  ballons  de  iiàle  proportionnés  à  la 
musse  Av.  la  piècu  qu'il  veut  exécuter. 

^-   ~~^  M  prend  une  peau  chnnioi^iée,  tendue 

comme  celle  d'un  tambour  ou  d'un  ta- 
mis, sur  un  cercle  de  cuivre  {p)  de  ladi- 
I)  de  la  pièce  qu'il  veut  faire  (A 
et  B,  n"  ^-x)'^  il  la  place  surle  rondeau  R, 
qu'il  a  mis  sur  le  tour,  la  mouille, ainsi 
qiiek'  rondeau  B,  cl  ï  fait  par  ébaucbesa 
J~-    croûte  P,  à  laquelle  il  donne  l'épaisseur 
"  convenable  au  moyen  d'un  calibre  à 

croûte  et  à  coupant  reetiligne,  et  en- 
suite d'une  lame  élastique  qu'il  passe 


'ir 
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dessus  par  le  plat.  Il  fait  ainsi  et  do  suite  7  à  8  croûtes,  puis, 
mettant  le  moule  C  sur  le  tour ,  il  reprend  les  croûtes  P,  toujours 
sur  leur  tambour,  Tune  après  Tautre,  et  les  renverse  successive- 
ment sur  le  moule  C.  L'humectation  de  la  peau  était  nécessaire 
pour  que  la  croûte  s'en  détachât.  11  lui  fait ,  au  moyen  de  Té- 
ponge ,  épouser  la  forme  du  moule ,  qui  donne  l'intérieur  de  l'as- 
siette. Alors  il  abaisse  la  règle  bascule  (PI.  lv,  fig.  11,  A),  place 
le  calibre  C  sur  le  dos  de  la  règle,  et  coupe  avec  le  tranchant  du 
calibre  à  peu  près  tout  ce  qui  excède  dans  la  croûte  l'épaisseur  et 
la  forme  de  Tassiette .  puis  avec  la  scie  du  Potier  et  la  lame  il  en- 
lève tout  ce  qui  excède  le  diamètre. 

On  a  parce  procédé  des  assiettes  toujours  d'égale  épaisseur  et 
d'égal  diamètre,  ornées  en  dessous  de  ces  filets,  moulures,  etc., 
que  les  anciens  Potiers  grecs  ne  dédaignaient  pas  de  placer  sous  le 
pied  des  pièces  faites  avec  pureté,  élégance  et  soin. 

Ce  procédé  paraît  très-simple,  et  en  effet  un  tourneur  peut  faire 
entièrement  bien ,  et  par  conséquent  sans  se  presser,  avec  la  pâte 
de  Sèvres ,  si  rebelle  à  la  moindre  inégalité  de  pression ,  60  et 
même  80  assiettes  en  10  h,  11  ne  faut  pas  deux  minutes  pour  faire 
la  croûte  et  pour  terminer  l'assiette  en  dehors.  11  ne  reste  plus  qu'à 
faire  les  bords ,  c'est-à-dire  à  les  arrondir  et  à  visiter  le  dedans. 

Cependant  il  y  a,  comme  je  l'ai  dit  au  commencement  de  cette 
description,  bien  des  précautions  à  prendre  et  des  difficultés 
môme  à  surmonter. 

Nous  avons  remarqué  que  souvent  les  ma r lys  ou  bords 
étaient,  ou  creusés  comme  en  gouttière,  ou  déversés;  que  sur 
la  partie  du  bassin  de  Tassiette  qui  approche  du  pied ,  il  s'élevait 
une  espèce  de  couronne,  c,  et  qu'il  s'opérait  une  dépression  d 

dans  le  milieu,  qui  faisaient 
un  très-mauvais  effet,  et  qui 
s'opposaient  à  toute  décora- 
N°  83.  ti^n  soignée  ou  peinture  de 

tableau ,  de  paysage  ou  de  fleur.  Ce  n'est  réellement  que  depuis 
peu  de  temps  qu'on  est  parvenu  à  faire  disparaître  ces  défauts, 
au  moins  presque  entièrement,  car  la  couronne  est  encore  sou- 
vent un  peu  visible. 

Enfin ,  malgré  ces  soins  et  ces  machines  exécutées  avec  pré- 
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cision,  les  assiettes  sont  quelquefois  inégales  en  diamètre  et 
en  épaisseur. 

Ces  défauts  tiennent  :  i**  celui  du  déversement  ou  creusement 
du  marly,  à  Tinégalité  dans  Thumidité  des  moules  sur  lesquels 
on  a  appliqué  la  croûte  ] 

2**  Celui  de  la  couronne,  on  n'en  connaît  pas  encore  exacte- 
ment la  cause  ; 

3**  Celui  de  l'inégalité  d'épaisseur,  à  ce  que  les  vis  à  écrous,  au 
bout  d'un  certain  temps ,  jouent  un  peu  dans  leur  canal , 

4**  Celui  de  l'inégalité  de  diamètre,  à  la  mollesse  ou  fermeté 
de  l'ébauche,  ou  à  la  différence  d'humidité  des  moules. 

Une  précciution  que  doit  prendre  le  tourneur  pour  ne  pas 
perdre  un  grand  nombre  de  pièces  à  la  dessiccation,  c'est  de  ne 
laisser  aucun  vent  dans  la  croûte.  La  moindre  petite  bulle  qui 
n'a  pas  été  crevée  fait  fendre  l'assiette. 

Pour  faire  sécher  ces  assiettes ,  il  faut  les  placer  sur  un  renver- 
soir  en  plâtre ,  en  forme  d'anneau ,  qui  les  soutient  par  le  milieu 
du  marly.  Sans  cette  précaution  ces  assiettes  ou  gauchissent  ou 
leurs  bords  s'affaissent. 

Monlaere.  —  La  susceptibilité  que  montre  la  pâte  de  Sèvres, 
à  conserver  après  la  cuisson  la  moindre  inégalité  de  pression 
dans  l'ébauchage ,  est  encore  plus  exaltée  dans  le  moulage.  Les 
défauts  de  déformations,  de  gerçage,  d'ondulations,  dans  le 
sens  de  la  pression  de  la  main,  de  l'éponge  ou  du  rouleau,  ne 
s'évitent  que  diflîcilemont.  11  n'y  a  donc  à  ajouter  à  ce  que  j'ai 
dit  du  moulage  en  général ,  au  livre  r%  chap.  111 ,  art.  II ,  §  3  , 
que  quelques  précautions  et  procédés  particuliers  au  moulage  de 
la  porcelaine  dure. 

Ainsi,  pour  éviter,  autant  qu'il  est  possible,  les  ondulations 
auxquelles  les  pièces  de  porcelaine  moulées  sont  exposées,  il 
faut  qu(i  le  moule  en  plâtre  ait  une  densité  la  plus  égale  possible 
dans  toutes  ses  parties,  car  les  parties  du  plâtre,  plus  ou  moins 
serrées ,  s'abreuvent  aussi  plus  ou  moins  d'humidité ,  et  la  pâte 
y  adhère  avec  beaucoup  d'inégalité.  La  poussière  sèche  de  pâte, 
dont  on  saupoudre  le  moule  pour  que  la  croûte  n'y  adhère  pas, 
si  elle  est  mise  inégîilement,  peut  aussi  produire  des  raffermisse- 
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nienls  inégaux  dans  la  croûte  de  pâte,  et  faire  nattre,  à  la  sur- 
face de  la  pièce,  des  inégalités  rendues  très-sensibles  par  la 
cuisson.  On  reconnaît,  par  leur  teinte  grisfttre  sur  vs  pièces 
sortant  du  moule ,  les  places  trop  desséchées. 

Les  plaques  de  porcelaine,  quelque  petites  qu'elles -soient^ 
quelque  soin  qu'on  prenne  à  les  mouler,  gauchissent  toujours 
un  peu ,  et  leurs  bords  se  relèvent  : 

I**  Quand  elles  ont  été  moulées  dans  le  creux  d'un  moule 
carré.  II  faut  donc,  pour  les  avoir  droites,  les  mouler  à  la  croûte 
sur  une  table,  et  rogner  tous  leurs  bords  de  i  cent,  à  i  décim., 
suivant  la  grandeur  de  la  plaque; 

2"  Si  on  fait  sécher  et  passer  au  four  une  plaque  sur  la  face  qui 
était  appliquée  sur  le  moule  en  plâtre,  ses  bords  se  relèvent,  la. 
plaque  devient  concave.  11  faut  la  retourner  et  la  faire  sécher  et 
cuire  sur  la  surface  qui,  étant  supérieure  au  moment  du  moulage, 
n'a  point  été  en  contact  avec  le  moule  de  plâtre. 

Garnissaere.  —  Les  garnitures  qui  présentent  des  formes  dé- 
liées, allongées,  dégagées,  telles  que  des  anses  de  tasse  contour- 
nées en  volute  et  fixées  sur  le  bord  de  la  tasse  ou  du  vase  par 
une  de  leurs  extrémités,  et  sur  le  corps  de  la  pièce  par  Tautre 
extrémité,  restent  très-difficilement  droites,  c'est-à-dire  perpen- 
diculaires sur  le  plan  du  pied  et  des  bords.  On  a  éprouvé  beau- 
coup de  perte  avant  d'obtenir  des  tasses  munies  de  pareilles  anses 
sans  déplacement.  C'est  en  moulant  ces  anses  en  pâte  très-ferme, 
en  les  laissant  presque  sécher  dans  le  moule,  en  les  collant  avec 
de  la  barbotine  gommée,  qu'on  est  parvenu  à  réduire  à  20  pour 
100  le  nombre  des  pièces  défectueuses  par  déformation  de  i'anse. 

Gollagre-  —  Les  collages  en  biseau  sont  bien  meilleurs  que 
ceux  qui  se  font  par  plans  perpendiculaires  aux  surfaces.  Les 
premiers  tiennent  mieux  et  ne  présentent  presque  jamais  aucune 
fissure,  parce  qu'ils  permettent  au  mouleur  d'appuyer  les  deux 
parties  l'une  sur  l'autre.  Ainsi ,  le  collage  A  B  est  de  beaucoup 
préférable  au  collage  C  B.  (Voyez  la  fig,  n''4,  vol.  1",  p.  170.) 

Le  collage  des  garnitures  et  parties  de  porcelaine  les  unes  avec 
les  autres  exige  plusieurs  précautions  que  l'expérience  a  eU' 
seignée^. 
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L'huiiieclation  des  parties  à  coller  avec  de  l'eau  gommée  ,  en 
empêchant  la  pâte  d'absùrbei'  trop  promplement  l'eau  do  la 
barbotine ,  permet  au  gamisseiir  de  bien  ajuster  les  pièces. 

Une  barbotine  trop  claire  ou  trop  abondante  fait  naitrc  des  ger- 
çures sur  les  sutures  de  réunion. 

Il  faut  en  général  que  les  deux  pièces  à  réunir  soient  ou  dans 
un  égal  degré  d'humeclation,  ou  tout  à  fait  sèches  l'une  et 
l'autre.  Dans  ce  dernier  cas ,  on  est  forcé  d'employer  la  barbotine 
gommée. 

Ainsi,  un  collet  de  pot  à  lait  qui  vient  d'être  moulé,  placé 
sur  le  corps  du  pot  à  lait,  déjà  presque  sec,  produira  une 
saillie  dans  l'intérieur  de  la  pièce  et  une  gerçure  en  dehors. 

t.vEWPLis  de  fAçoxsAtiE. 

de  diverses  pièces  de  porcelahic  qui  prcseiileni  îles  difficultés 

ou  (fuehjues  iparticulariU'-n. 

Blonlare  du  vase  Phidias.  (Music ci-ram. ,  P,  PI.  \u,lig.  \.) 
—  Ce  vase ,  d'une  dimension  sugièricuru  à  tous  ceux  que  la  manufacture 
a  faits  (3  met.  38  cent,  de  liauteur  sur  1  met.  20  cent,  dcdianiètru  au 
couronnement),  a  clè  dessiné,  et  les  modèles  en  ont  été  faits  par  M.  Fra- 
gonard.  Il  a  paru  à  l'exposition  des  manufactures  royales  de  1832 ,  et 
a  présenté  à  l'exécution  des  diUicultés  très-grandes  et  presque  inatten- 
dues. Il  a  étc  fait  en  pâle  de  sculpture  ordinaire. 

Le  moule  se  compose  d'environ  250  pièces  renfermées  dansunechappe 
retenue  par  des  annelets. 

Pour  procéder  au  moulage  en  pâle ,  il  faut  que  le  mouk  soit  trés-bu- 
mide  pendant  toute  la  durée  <Iu  moulage,  alîn  que  la  première  couche 
de  pâte  estampée  sur  toute  la  surface  ne  soit  pas  sèche  avant  qu'on  ait 
6ni  la  deuxième  et  la  troisième  couche  et  placé  les  croisillons. 

L'estampage  de  la  première  couche  se  fait  avec  une  pâte  mollet 
et  par  petits  morceaux  de  la  grosseur  du  pouce ,  alin  de  remplir  vite  el 
sans  elTort  les  cavités  du  moule  sur  une  épaisseur  égale  d'environ  3  mil- 
limétrés pour  celte  première  couche. 

La  deuxième  couche  se  place  et  s'estampe  par  colombin  en  pâle 
plus  ferme  de  la  grosseur  et  de  la  longueur  du  doigt,  On  a  soin  de 
les  passer  sur  une  éponge  mouillée  et  de  les  placer  immédiatement  au- 
tour des  arËtes  ou  saillies  qui  bordent  les  cavités;  on  pose  le  bout 
de  ce  colombin  mouillé  sur  l'arétc  ou  saillie ,  et  on  le  descend  dans  ta  ca- 
vité en  le  comprimant  el  ramlucissanl,  afin  de  laisser  toujours  plus  de- 
paisseur  sur  les  arËtes. 
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La  troisième  couche ,  qui  doit  régler  Képaisseur  de  la  pièce ,  est  es- 
tampée  toujours  par  colombins,  mais  plus  gros  et  de  pâle  encore  plus 
ferme  que  ceux  de  la  seconde,  ayant  soin  de  passer  une  éponge  trempée 
de  barbotine  sur  chaque  colombin  à  mesure  qu'on  remploie;  on  les  ap- 
puie légèrement  avec  le  pouce,  et  seulement  pour  les  faire  adhérer; 
ensuite  on  les  bat  avec  un  maillet  garni  d*éponge  et  de  peau  en 
forme  de  champignon.  On  doit  aussi  appuyer  fortement  avec  le  pouce 
sur  le  bord  du  colombin  aplati  par  le  tampon ,  et  y  passer  une  éponge 
mouillée  pour  bien  lier  les  pâtes  et  en  faire  dégager  l'air.  Les  colombins 
doivent  être  placés  successivement  sur  toute  la  surface  du  moule ,  en 
allant  de  bas  en  haut. 

Lorsque  le  moule  est  couvert  partout  d*une  épaisseur  égale  de  pâle 
qu'on  tamponne  pendant  deux  ou  trois  jours  de  suite ,  il  faut  établir  des 
croisillons  dans  Tintérieur  pour  maintenir  la  pièce  en  la  démoulant  et 
pour  la  faire  réussir  au  four. 

Ces  croisillons  se  font  en  allongeant  des  colombins  de  pâte  bien  ma- 
niée et  ferme,  et  les  aplatissant  sur  une  plaque  en  plâtre  avec  un  maillet 
tamponné ,  jusqu'à  l'épaisseur  de  15  millin^ètres  sur  6  centimètres  de 
large;  ensuite  on  les  coupe,  on  les  ajuste  de  champ  dans  l'intérieur 
de  la  cerce  ;  on  les  colle  avec  une  barbotine  très-épaisse ,  et  quand  tous 
ces  montants  sont  collés ,  on  colle  les  traverses  ou  appuis,  qui  sont  éga- 
lement coupées  dans  des  plaques  faites  de  la  même  matière. 

Ces  croisillons  sont  plus  ou  moins  serrés ,  suivant  la  dimension  et  la 
forme  de  la  pièce.  Durant  cette  opération  et  après  le  démoulage  «  on 
tient  la  cerce  dans  une  humidité  constante,  et  après  le  réparage  on 
fait  sécher  kt  base  plutôt  que  le  haut  et  lentement. 

Le  collet,  le  culot  et  le  pied  s'exécutent  par  les  mêmes  procédés. 

Ezécntloii  par  moolafi^  do  vase  arabe  de  l'Alhambra. 

(Mus.  ccram.,  P,  PI.  ni ,  fig.  2.)  —  Ce  vase  a  été  exécuté  en  porcelaine 
à  Sèvres,  en  1^2,  sur  uii  dessin  fait  en  Espagne  par  M.  Dauzat,  d'après 
le  vase  en  faïence  qui  est  dans  le  palais  de  l'Alhambra. 

Il  fallait  faire  ce  vase  d'une  seule  pièce,  aGn  d'éviter  la  couture, 
qui  serait  restée  visible  dans  la  réunion  des  deux  pièces.  Il  fallait  du 
temps  pour  y  faire  par  incruslalion  les  ornements  en  pâte  de  couleur 
qu'il  devait  présenter  ;  il  fallait  enfin  maintenir  pendant  ce  temps  les 
deux  pièces  à  un  même  degré  d'humidité  pour  que  le  collage  fut  bien 
fait. 

Ces  conditions  demandaient  pour  être  remplies  un  mode  et  un  résultat 
de  fabrication  assez  nouveau  en  porcelaine  ;  ils  sont  dus  à  M.  Régnier , 
chef  d'atelier^  que  j'ai  souvent  eu  occasion  de  citer. 

La  pâte  qu'on  y  a  employée  est  très-plastique.  Pour  lui  donner  cette 
qualité .  on  fait  entrer  dans  sa  composition  environ  10  p.  100  d*argile  de 
Dreux. 
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U- Rcgnicr  la  niimme  pâle  chinoise,  parce  que  sa  couleur  csl. 
comme  celle  de  la  porcelaine  chinoise,  uti  peu  grisâtre  ;  et  que  sa 
plaslicltc  parait  être  la  conililîun  qui  permcl  au  Putier  chiiiuis  d'élever 
cesgrands  vases,  (le  r^ire  ces  grands  seaux  cl'uti  seul  morceau  dont  il 
nous  vient  un  assez  grand  nombre  en  Europe. 

I.e  modèle  a  été  Tait  en  plâtre  lin  ,  sur  lequel  on  a  dessiné  ou  plulût 
grave  les  lones  et  [rails  des  ornementa ,  et  c'est  sur  ce  mudèle  qu'on  a 
faille  moule. 

On  a  composé  le  mouledeTà  Siones  horizontales  d'une  seule  pièce, 
excepté  une,  celle  quidevail  Être  immédiatement  au-dessous  du  plus 
grand  diamètre  du  vase  lorsqu'il  était  placé  à  bouchelon,  c'est-à- 
dire  la  base  en  haut ,  les  épaules  en  bas  (Voyez  PI.  lïui  .  fig.  3). 

Celle  lone  de  plusieurs  pièces  avail  pour  objet  de  Fournir  un  moyen 
de  démouler  le  vase  et  de  le  transporter  sur  la  selle  uû  l'on  devait  pou- 
voir réparer  les  épaules. 

On  enlève  facilement  les  tones  du  moule  1. 2, 3, 4 et  5,  toutes  plus  lai^ 
ges  quelaparlicdu  vase  qui  leur  èlail  supérieure.  Mais  arrivé  à  la  lonc 
n*  6,  plus  élroilc  que  la  zone  â,  qui  lui  est  supérieure  ,  on  ne  pouvait  la 
faire  sortir  ;  on  s'en  est  servi  comme  d'une  bague  pour  enlever  la  partie 
large  du  vase  de  dedans  son  mouler  en  liant  fortement  celte  zone  avec 
des  garrots,  et,  au  moyen  de  poignées  réservées,  on  l'a  fait  servird'anneau 
pour  enlever  tout  le  vase  de  son  moule  ,  le  poser  sur  un  rondeau  évasé 
destiné  à  le  recevoir,  et  dont  le  diamélrecxlérieur  était  plus  petit  que  le 
diamètre  intérieur  de  la  zone  réservée.  Il  en  esl  résulté  que  sans  débar- 
rasser par  morceau  le  vase  moulé  en  pitte  de  porcelaine  de  celle  zone 
du  moule,  ce  qui  aurait  eu  des  inconvénients,  on  l'a  descendu  tout 
entière  en  faisant  passer  le  rondeau  à  travers  son  ouverture. 

Alors  le  vase  s'est  présenté  moulé  avec  tous  ses  ornements.  Il  n'y  a 
plus  eu  d'autre  travail  à  faire  que  de  les  réparer. 

Quant  i  la  manière  de  produire  par  incrustation  en  pâle  de  couleur 
les  caractères  et  ornements  arabes  placés  sur  ce  vase,  le  procédé  esl 
absolument  le  même  que  celui  que  j'ai  décrit  à  l'occasion  de  la  fabrica- 
tiun  des  carreaux  de  poêle  par  incrustation ,  de  U .  Vugt ,  et  de  la  coupe 
en  faïence  fine  de  Henri  U.  Je  dois  donc  me  contenter  de  le  rappeler 
succinctement .  renvoyant  pour  plus  de  clarté  aux  lîgurcs  que  j'en  ai 
données,  p.  lOV  et  177. 

Le  moule  ,  partout  ègalemenl  humecté,  doit  être  placé  à  bouchelon 
sur  une  lounielle  facile  à  manier. 

On  remplit  en  pâle  bleue  avec  de  la  barboline  assez  liquide  tous  les 
ornements  en  creux  dont  les  contours  sont  en  relie!  dans  le  taoule. 
puisqu'ils  étaient  en  creux  sur  le  modèle. 

Cuirmc  il  y  a  dans  ce  vase  des  parties  de  fond  et  des  parties  d'omc- 
menls  de  dilTèrenls  Ions ,  il  faut  que  toutes  les  pâles  blanches  et  de  cou- 
leur soient  préparées  avec  une  barbotine  dans  le  mCme  élal  de  liquidilè. 
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On  remplit  successivement  avec  ces  barbotincs  colorées  toutes  les  zo- 
nes du  rooule  en  posant  ces  xunes  de  champ  sur  une  lahic ,  de  manière  à 
faire  entrer  la  barbotine  de  couleur  avec  un  pinceau  dans  tous  les  orne- 
menU  en  creuidu  moule  ,  sans  qu'elle  s'épanche  au  dehors. 

On  nettoie  alors  tous  les  cîintours  des  reliefs  pour  y  placer  la  pâle 
blanche  par  le  même  moyen  que  les  pâles  de  couleur. 

Quand  toutes  les  pièces  sont  préparées  ainsi,  el  qu'elles  sont  posées 
les  unes  sur  les  autres  dans  leur  repère ,  on  fait  les  raccords  nécessaires, 
puis  on  recouvre  le  tout  d'une  barboline  blanche  plus  épaisse  que  les 
j)  rem  I  ères. 

On  prend  ensuite  de  ta  pâte  un  peu  ferme ,  allongée  en  colombîns  de 
3  centimètres  de  diamètre.  On  en  couvre  les  pâtes  soit  de  couleur,  soil 
blanche  qui  avaient  été  mises  en  barbotine  et  qui  sont  alors  raffermies. 

Cesrolombins  sont  nppuyésavec  le  pouce  ou  avec  un  maillet  tamponné, 
ayant  soin  de  faire  perdre  le  bord  de  ces  colombins  sur  le  fond  pour  en 
recevoir  d'autres  qu'on  posera  ainsi  de  suite  en  recouvrement  l'un  sur 
Vautre. 

Le  moulage  de  ce  vase  a  été  fait  sans  croisillon.  Le  collet  elles  anses 
ont  été  fait^de  même. 

Quand  le  vase  est  démoule,  on  répare  tous  les  traits  en  creux,  cl  on 
les  remplit  d'une  pâle  de  couleur  fiincce  avant  que  le  vase  ne  soit  trop 
sec,  sans  quoi  ce  remplissage  pourrait  se  fendiller.  Celte  addition  de  p.ite 
couvre  en  partie  tous  les  ornements;  il  faut  les  découvrir  avec  une  gra- 
dine  trèa-fine. 


Houla^e  dn  plateaa  ponr  le  d^enaer  dit  cbinoU  réti- 
culé. —  La  réussitede  ce  plateau.  n°  Si,  L  ,  dépend  entièrt-ment  du 
moulage  et  du  collage  du  porte-jatte  D,  faits  à  temps. 

Le  moulage  se  fait  dune  seule  croule  tamponnée  à  l'éporge  pour 
avoir  l'empreinte  des  détails  le  plus  nettement  possible. 

Le  porte-jaLle  se  moule  immédiatement  pour  être  colle  peu  de  temps 
après  le  démoulage  du  plateau  L.  On  ne  peut  démouler  ce  plateau  qu'a 
l'aide  d'un  renversoit  qu'on  remplit  ou  de  dégourdi  ua  de  pâle  sèche  en 
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poudre.  On  recouvre  le  lout  il'u»  rundcau  un  peu  humide  sur  lequel  on 
doit  le  réparer  et  roller  le  puilc-jalle.  Ce  collage  se  Tailaprés  que  le  pla- 
teau est  tournasse  et  ajusté  avec  le  porte-jallR ,  ayant  soin  que  le»  deux 
parties  soient  dans  le  mCme  ctal  (l'humidité.  La  barbutiuc  doit  iire  un 
peu  gommée  et  les  deux  parties  humectées  avec  de  l'eau  pure. 

Lorsque  le  collage  est  Tait,  on  aplatit  la  pAte  des  bavures  autour  de 
la  jonction ,  qu'un  laisse  sécher  et  même  blanchir. 

Après  le  réparage  et  le  découpage ,  on  répare  le  collège  avec  une  gra- 
dine  et  sans  se  servir  d'eau. 

Au  dégourdi ,  en  général ,  les  pièces  plates  et  sans  pied  sont  sujettes  à 
Tendre  si  on  néglige  d'employer  le  moyen  suivant  pour  placer  ces 
pièces. 

L'ouvrier  doit  lui-m£me  mettre  des  taquets  eu  terre  molle  sur  le  ron- 
deau qui  servira  à  cuire  la  pièce.  Ces  taquets  doivent  être  placés  en 
quinconces ,  espacés  de  i  cent. ,  et  aplatis  avec  un  rondeau  en  plâtre . 
bien  droit,  pour  les  niveler.  On  les  saupoudre  rie  sable  et  de  dégourdi 
pour  recevoir  le  plateau.  On  Iule  les  étuis  pour  éviter  le  contact  de  l'air. 
Aucun  des  premiers  qui  ont  passé  au  dégourdi  sans  ces  précautions  n'a 
réussi.  Tous  ont  clé  perdus  par  des  fentes. 

Les  pendentifs  du  guéridon  chinois  (']  se  moulent  par  le  même 
moyen,  e'esl-à-dirc  a  la  croûte,  et  les  croisillons  {«)  préparés  d'avance, 
se  collent  dans  le  muute. 

Les  supports  [i.t]  ne  s'ajustent  qu'après  que  la  pièce  a  été  démoulée  cl 
raffi'rmie.  On  ne  les  colle  pas. 

Moala^e  d«  la  coape  Benv«nuto-CeUlni.  —  La  diriicullé 
d'exécution  de  celle  belle  pièce  tient  à  ce  qu'elle  porte  intérieurement 
et  extérieurement  des  ornements  en  relief. 

Les  moules  doivent  tire  toujours  humides  avant  de  commencer  le 
moulage  de  la  porcelaine ,  qui  doit  se  (aire  avec  une  pâte  très-molle  ou 
même  avec  de  la  barbotine  et  uii  pinceau.  Cette  barbotine  employée 
ainsi  entre  dans  les  plus  petites  cavités  et  dorme  des  épreuves  aussi 
nettes  qu'un  plâtre  coulé ,  sans  fatiguer  le  moule  ;  elle  doit  être  mise  à 
l'épaisseur  de  3  millim.  Il  faut  que  les  cavités  soient  remplies  avec  de  la 
pâle  bien  tamponnée  ,  jusqu'au  moment  du  tournassagc  de  la  pièce,  pour 
enlever  les  inégalités  d'épaisseur;  après  quoi  on  prépare  une  halle  eti 
pâte  très-ferme,  que  l'on  ébauche  sur  le  moule  déjà  couvert  de  celle 
première  couche. 

Cette  ébauche  faite  sur  le  moule  même  a  pour  but  de  lier  les  deux 
pâtes  au  moyen  de  la  barbotine  dont  l'enduit  esl  couvert  par  l'ebauchc. 

Lorsque  celte  opération  est  faite  sur  les  deux  cûlès  du  muule,  et  qu'un 

Cj  Husce  cdranilque,  p,  pj.  iv,  fig,  3, 
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les  a  bien  tamponnés ,  on  démoule  ces  deux  pièces  dans  des  cerces  en 
plâtre  remplies  de  poussière  de  dégourdi  pour  les  faire  sécher  sans  se 
gauchir  ;  ensuite  on  les  tournasse  à  épaisseur ,  et  lorsqu'elles  sont  dé- 
gourdies on  les  ajuste  sur  le  tour,  de  manière  que  la  pièce  supérieure  C 
puisse  cuire  dans  la  coupe  inférieure  B  supportée  par  une  plaque  {p)  et 
un  support  [à)  de  même  pâte. 
(Voir  la  figure  de  Tencastage  de  cette  coupe ,  PI.  xlviii,  fig,  5,  B.) 

Gamissaere  do  compotier  dit  étmsqne  de  1835.  (PI.  lu  , 
fig.  6.)  —  Cette  jolie  pièce,  copiée  diaprés  une  belle  coupe  grecque,  a 
été  très-difficile  a  obtenir  sans  altération  dans  sa  forme.  Outre  le  gau- 
chissement et  le  renversement  du  bord  qu'elle  éprouvait,  Tanse  se  con- 
tinuait très-rarement  avec  précision  sur  le  même  plan  que  le  bord. 

L'anse  se  compose  de  trois  pièces  qui  se  moulent  dans  le  même  mo- 
ment et  avec  la  pâte  d'une  même  densité  que  celle  qui  a  servi  au  tour- 
neur. 

Lorsque  les  deux  anses  sont  moulées ,  on  a  soin  de  les  mettre  sur  une 
plaque  humide  et  dans  un  coffre  pour  attendre  l'instant  de  les  coller. 

Pour  les  coller,  l'ouvrier  doit  avoir  soin  d'observer  que  la  pièce  tournée 
soit  dans  le  même  état 'd'humidité  que  les  parties  d'anses  à  coller.  C'est 
une  circonstance  très-importante. 

Il  est  des  cas  néanmoins  où  les  ornements  étant  très-minces,  tels  que 
les  palmeltes,  doivent  être  collés  sur  une  partie  plus  humide  qu'eux; 
mais  ce  collage  ne  peut  se  bien  faire  qu'autant  qu'on  ajoute  un  peu  de 
gomme  dans  la  barbotine  ;  on  mouille  alors  les  deux  parties ,  quoique 
Tune  des  deux  soit  déjà  humide. 

Pour  bien  faire  ce  collage  ,  l'ouvrier  place  le  compotier  à  boucheton 
sur  un  rond  en  plâtre  un  peu  humide  et  bien  droit.  11  présente  la  partie 
supérieure  de  l'anse  ,  qui  doit  être  dans  le  même  état  que  la  pièce  tour- 
née; il  l'ajuste  bien  et  la  colle  avec  une  barbotine  faiblement  gommée; 
il  mouille  les  deux  parties  à  l'eau  pure  ;  il  faut  que  la  barbotine  dégorge 
bien  autour  du  collage.  Il  la  laisse  dans  cet  état  jusqu'à  ce  qu'elle  soit 
raffermie  ,  alors  il  l'appuie  avec  un  ébauchoir  de  buis ,  et  la  bat  avec  le 
bout  de  rébauchoir  pour  faire  sortir  Teau  ou  la  faire  passer  dans  les  deux 
parties  réunies.  Il  ajuste  ensuite  très-exactement  les  deux  petites  bran- 
ches ou  montants  de  l'anse.  Il  est  essentiel  qu'elles  soient  un  peu  plus 
sèches  que  la  place  où  Ton  doit  les  coller. 

Ces  deux  collages  sont  de  la  plus  grande  difBcuIté  par  rapport  aux 
collages  perdus.  Ils  se  font  avec  une  barbotine  un  peu  gommée ,  et  on 
mouille  ces  parties  de  l'anse  comme  on  l'a  fait  pour  les  parties  supé- 
rieures. Quand  le  collage  et  les  jonctions  sont  bien  battus  avec  l'ébau- 
choir ,  on  termine  cette  partie  comme  la  partie  supérieure  de  l'ansf . 
(La  figure  6  de  la  PI.  ui ,  eu  faisant  connaître  le  mode  d'encastage  de 
ce  compotier,  en  fait  voir  en  même  temps  la  coupe  en  c.) 
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GamlMaçedes  pots  à  lait,  à  eau  obaade,  à  bouillon  t 

antres  poU  couverts,  d'une  forme  analogue  à  la  figure  ci-contre  n'  85, 
—  Lei  iinses  et  les  becs  de  ces  pots  gauchissent  racilementcl  déforment 
le  bord,  de  manière  que  le  couvercle  ne  peut 
plus  s'y  adapter.  L'anse  et  le  bec  se  moulent  d'a- 
bord comme  les  autres  pièces  de  ce  genre;  mais 
aussitôt  après  le  démoulage,  les  anses  doivent 
être  suspendues  sur  une  tringle  de  bais  ou  sur 
une  corde  tendue  pour  éviter  quelles  gauchîs- 
I  sent.  Les  pots  encore  frais  se  placent  couchés  sur 
des  tournais ures ,  afin  de  pouvoir  poser,  sans 
les  coller,  les  anses  sur  ces  pots  et  coller  les  pal- 
metleï  du  bas  des  anses. 

Lorsque  l'anse  a  sèche  dans  cette  position ,  on 
gradine  la  place  des  jonctions  et  on  colle  l'anse 
IV.  8S.  avec  une   barbottne  légèrement  gommée.  On  la 

termine  lorsque  la  pièce  est  bien  stche.  La  figure  fait  voir  en  A  l'exté- 
rieur do  pot  et  en  B  sa  coupect  celle  du  couvercle, 

Façonoa^re  dei  pièces  dites  Rétlonlées.  —  Les  pièces 
que  l'on  nomme  r  é  t  i  e  u  1  é  e  s .  parce  qu'elles  sont  comme  envelop- 
pées d'un  réseau  de  porcelaine ,  sont  Ircs-difGcilcs  à  bien  faire ,  et  par 
conséquent  d'un  prix  assez  élevé  ;  aussi  peu  de  mannractures  de  por- 
celaine ,  travaillant  pour  le  commerce  ,  ont-elle3  cherché  à  les  imiter. 

La  pièce  que  l'on  appelle  théière  chinoise  réticulée 
étant  celle  qui  présente  le  plus  de  diriîcultés ,  en  en  décrivant  le  façon- 
nage on  saura  aisément  en  appliquer  les  procédés  à  toutes  les  pièces 
enveloppées  d'un  semblable  réseau. 

Celle  théière,  PI.  ilïiii,  fig.  i.A,  se  compose  de  cinq  pièces, 
dont  deux  (e,  e")  pour  l'extérieur  cl  trois  (r,  ■',  i')  pour  l'intérieur.  Celles 
de  l'extérieur  Étant  réticulées ,  sont  moulées  à  la  housse  sur  le  tour. 

On  ébauche  des  housses  de  la  forme  que  chaque  pièce  doit  avoir. 
On  les  laisse  ressuyer  environ  trois  heures,  afin  qu'elles  soient  encore 
assez  molles  pour  pouvoir  être  moulées  et  imprimées  sans  lamponnage, 
puis  un  les  moule  sur  le  tour  en  appuyant  légèrement  l'éponge. 
Lorsqu'elles  sonl  démoulées  et  sèches,  on  les  tournasse  très-minces, 
en  laissant  une  petite  retraite  ou  rainure  (r,  fig.  2J  dans  l'intérieur, 
pour  loger  un  filet  saillant  (z)  qui  tient  à  la  doublure  intérieure. 

Les  parties  unies  de  l'intérieur  (t ,  i')  ne  sont  pas  moulées  :  on  les  ébau- 
che très -épaisses,  afin  de  pouvoir  laisser  au  lournassage  le  petit  filet  (s) 
qui  doit  se  coller  dans  la  retraite  [r]  mentionnée  ci-dessus,  et  qu'on  a 
laissée  en  dedans  de  la  pièce  extérieure. 

Le  filet  saillant  (z)  sert  à  soutenir  les  pièces  extérieures  et  à  les  tenir 
éloignées  à  égale  dislance,  sur  tous  les  points  des  parties  intérieures. 

Lorsque  tes  parties  réticulées  exicrieures  sont  louroassées  et  un  pea 
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sèches ,  on  mouille  le  petit  filet  et  la  petite  retraite  avec  de  Teau  gom- 
mée; et  on  les  enduit  de  barbotine  claire;  on  pose  les  parties  l'une 
sur  Tautre ,  comme  elles  doivent  être ,  en  appuyant  légèrement  ;  on  les 
place  ensuite  sur  le  tour  .pour  enlever  Texcédanl  de  la  barbotine  avec 
un  pinceau.  Ce  qui  termine  la  façon  du  tourneur. 

Le  découpage  du  réseau  ne  demande  que  de  la  légèreté  dans  la  main. 
On  commence  par  percer  tous  les  jours  avec  un  perçoir  qui ,  au 
moyen  d*un  épaulement,  ne  peut  entrer  que  juste  pour  ne  pas  atteindre 
la  pièce  intérieure.  Lorsque  tous  les  jours  sont  ouverts,  on  les 
achève  avec  une  lame  étroite  et  mince,  puis  on  découpe  une  ouverture 
de  la  grosseur  et  de  la  forme  de  la  base  du  bec  (b) ,  et  lorsque  celui-ci 
entre  bien  juste  et  qu*il  pose  sur  les  deux  parties»  on  le  colle. 

L'anse  (a)  n'est  collée  que  sur  la  partie  extérieure  ménagée  à  cet 
cfTct,  sans  être  découpée. 

Ces  pièces  cuisent  sur  un  support  {s)  qui  pose  sur  le  fond  de  la  partie 
intérieure,  et  laisse  la  partie  extérieure  suspendue  pour  qu'elle  ne  se 
déforme  pas  à  la  cuisson. 

(Les  figures  citées  montrent  le  façonnage  et  l'encastage.) 

La  dentelle  et  le  papier  ou  toile  en  porcelaine  pour  e  n  c  a  s- 
t  a  g  e  semblent  être  plus  étonnants  et  plus  difficiles  à  faire  que  les 
pièces  réticulées.  Ce  sont  au  contraire  des  pièces  d'une  exécution  as- 
sez facile. 

Le  papier  ou  la  toile  qu'on  emploie  pour  couvrir  les  tubes 
est  enduit  d'une  couche  de  barbotine  de  pâte  mêlée  de  sable.  Ces  tubes 
sont  couchés  dans  un  canal  à  angle  droit  formé  par  deux  briques  cou- 
pées à  45  degrés  et  placés  en  charge.  (PI.  lu  ,  fig,  5,  A  B.) 

La  dentelle  oflre  plus  de  difficultés ,  surtout  si  on  veut  l'appliquer  en 
raccommodage  sur  des  pièces  déjà  cuites»  à  cause  du  retrait  qu'elle  prend 
h  la  cuisson ,  et  qui  la  fait  se  déchirer  de  toutes  parts ,  si  on  n'a  pas 
donné  aux  plis  la  possibilité  de  s'étendre  pour  compenser  ce  retrait. 

La  dentelle  en  porcelaine  est  faite  en  trempant  un  tulle  de  fil  dans  une 
pâte  en  barbotine  délayée  avec  de  la  gomme  adragante  ou  arabique  ou 
avec  du  sucre,  ce  qui  lui  donne  la  plasticité  et  le  .temps  nécessaire  pour 
manequiner  la  draperie  sur  la  figure  où  elle  doit  être  placée. 

Bloletagre*  —  Quand  on  veut  faire  des  ornements  sur  la  porcelaine 
avec  la  molette,  pour  que  cette  petite  roue  métallique  n'adhère  pas 
à  la  pâte,  il  faut  la  graisser;  mais  c'est  uniquement  avec  de  l'huile  es- 
sentielle de  thérébentine  et  non  avec  aucune  huile  grasse.  C'est  à  cette 
simple  manœuvre ,  due  à  M.  Régnier ,  qu'on  doit  les  succès  des  mole- 
tages et  des  moulages  avec  des  moules  métalliques,  procédés  qui  avaient 
été  abandonnés  par  suite  du  mauvais  succès  qu'on  obtenait  lorsque  le 
graissage  se  faisait  à  l'huile  grasse. 
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Coolaffe  da  la  porcelaine.  — J'ai  décrit  avec  beaucoup  i)e 
détail  le  procédé  de  raçonnage  par  coula^-e  des  pâles  céramiques, 
et  quoique  ces  procédés  s'appliquent  en  effet  à  plusieurs  sortes 
de  pâte,  je  l'ui  pris  plus  particulièrement  sur  la  porcelaine, 
comme  étant  la  pâte  qui  pouvait  faire  connaître  les  suites  les  plus 
complètes  du  procédé.  Je  n'y  reviens  donc  que  pour  ajouter  quel- 
ques considérations  toutes  particulières  à  cette  sorte  de  pâte. 

Il  y  a  un  grand  nombre  de  précautions  à  prendre  pour  faire 
réussir  les  plaques  de  porcelaine  façonnées  par  coulage,  que  je 
dois  ajouter  fi  celles  que  j'ai  déjà  fait  connaître,  vol.  I",  p.  i  .j^. 

1°  Ainsi,  quand  on  coule  des  plaques,  il  faut  que  le  milieu 
de  la  table  de  plittre  soit  plus  mouillé  que  les  bords ,  afin  que  la 
retraite  se  fasse  nécessairement  en  allant  des  bords  au  milieu. 

a*  Si  pour  rendre  une  plaque  coulée  plus  mince  on  veut  l'u- 
ser après  qu'elle  a  été  dégourdie,  il  faut  se  garder  de  l'user  sur 
les  deux  faces.  Elle  sortirait  gauche  du  feu  ;  mais  on  ne  doit  l'u- 
ser que  sur  une  seule  face ,  sur  celle  qui  était  supérieure  quand  on 
l'a  coulée,  par  conséquent  qui  n'a  point  touché  au  plâtre. 

FaçoDnage  par  coDlage  des  petits  baluslres,  bustes,  fi- 
gures, pots  à  l'eau,  vases,  etc.,  garnitures  de  pièces,  telles 
qu'anses,  becs,  etc. — La  disposition  des  moules  en  deux  co- 
quilles, la  préparation  de  labarbottne  ii  enduire  le  moule  et  delà 
barbotineà  couler,  le  temps  qu'on  doit  laisser  la  barboti ne  dans 
les  moules,  sont  des  opérations  en  grande  partie  déjà  décrites 
quand  j'ai  fait  connaître  la  manière  de  couler  les  tubes  et  les  cor- 
nues (vol.  i",  p.  1 55  et  suiv.). 

Mais  en  général  pour  toutes  les  garnitures ,  les  moules  sont 
faits  en  deux  coquilles,  c'est-à-dire  en  deux  pièces  renfermées 
dans  une  chape  ;  les  moules  et  la  cbape  doivent  âtre  plus  épais 
pour  couler  que  ceux  dont  on  se  sert  pour  estamper  la  pâte ,  afin 
qu'ils  ne  soient  pas  trop  promptement  abreuvés  par  l'eau  de  la 
barbotine  ;  mais  il  est  des  cas  où  l'on  doit  pratiquer  sur  ces  moules 
à  leur  extrémité  inférieure  une  ouverture  ou  jet  pour  recevoir  le 
bout  d'un  tuyau  de  pompe  destiné  à  introduire  la  pèle  liquide  de 
bas  en  haut,  PI.  xu,fig-  3,  i;  on  établit  alors  à  la  partie  supé- 
rieure des  ventouses  pour  le  dégagement  de  l'air,  ibiel.,  v  . 
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Lorsque  les  moules  sont  remplis,  il  faut  enic  er  sans  délai  la 
pâte  qui  est  dans  le  jet  pour  ne  pas  gêner  la  retraite  ;  celle  des 
ventouses  se  casse  naturellement  en  séchant  dans  le  moule. 

Le  réparage  et  les  collages  se  font  lorsque  la  pâte  est  dans  l'é- 
tat de  la  plus  graiide  fraîcheur. 

Toutes  les- pièces  coulées  étant  creuses,  l'ouvrier  ne  doit  pas 
oublier  avant  le  collage  de  faire  des 
petits  trous  pour  le  dégagement  de 
l'air,  afin  que  les  pièces  n'éclatent 
pas  au  four  ou  à  la  niouile. 

Les  moules.  y%.  i ,  3,  5  cl  7 ,  PI. 
XI,  avaient  été  faits  avec  des  ven- 
touses. 

Le  pot  à  l'eau  Denon,  fi- 
guré ci-contre,  n*  86,  a  été  fait  par 
''°'*'  coulage,  et  l'anse  (h)  a  été  coulée 

par  le  moyen  d'une  pompe. 

CnfMOB  «t  Fours. 

Les  fours  à  porcelaine  modernes,  c'est-à-dire  depuis  1830, 
présentent  à  peu  près  la  même  disposition  et  la  mfîme  forme  prin- 
cipales, avec  des  variétés  que  l'on  peut  réunir  en  trois  groupes. 

1°  Ceux  de  Sèvres ,  que  je  vais  décrire ,  etquicxinsislent  dans 
la  double  voùle  et  l'absence  de  cheminée  ou  grand  carneau  du 
cenlre,  PI.  \h\,fig.  a  et  PI.  L. 

3'  Ceux  des  manufactures  particulières  de  France,  qui  se  dis- 
tinguent par  la  hauteur  de  leur  laboratoire  ,  la  présence  de  cette 
cheminée  centrale  intérieure  et  un.assez  grand  nombre  d'alan- 
,  dicrs.  Je  donne  pour  exemples  un  des  plus  anciens  fours  de  France, 
celui  de  la  oélèhre  manufacture  de  Dilh  et  Guérard,  PI.  lviii, 
fig.  -A,  et  celui  de  M.  Alluaud,  de  Limoges ,  un  des  plus  nouveaux 
et  des  plus  perfectionnés  ,^5.  i. 

3'  Ceux  des  pays  allemands  sont  tout  ii  fait  caractérisés  par  le 
surbaissemcnt  du  laboratoire  inférieur  ou  du  grand  feu,  par  le 
nombre  deux  ou  trois  des  chambres  supérieures ,  par  l'élévation 
des  cheminées  tant  intérieures  qu'extérieures  et  par  les  alandiers 
«n  nombre  impair.  1^  dessin  que  je  donne  du  four  de  Vienne* 
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PI.  \L,/ig.  (,  AelB,  le  croquis  de  celui  de  Berlin,  qu'on  verra 
à  l'article  de  cette  manufacture  et  quelques  autres  feront  con- 
naître ces  remarquables  différences. 

Je  ne  puis  dire  quels  sont  la  cause,  l'utilité  et  les  effets  de  i 
ces  différences  pour  cuire  des  porcelaines  fabriquées  à  peu  pré 
sur  les  mdmes  principes,  el  qui  ne  s'éluignent  peut-i^tre  pas  ^ 
assez  notablement  pur  le  degré  de  chaleur  nécessaire  à  leur  cuis- 
son pour  exiger  ces  ditt'érences  ;  c'est  une  question  de  physique 
et  de  technologie  qui  reste  à  resoudre ,  ce  qu'on  ne  pourra  faire 
que  quand  on  possédera  un  instrument  mensurateur  de  la  cha- 
leur, comparable  et  commode. 

F.es  fours  à  porcelaine  liure  sont ,  comme  on  l'a  dit ,  des  foure 
cylindriques  verticaux,  à  foyer  ou  alandiers  latéraux  au  nombre 
de  ;^  ft  i  o ,  et  à  un  ou  deux  laboratoires  voûtés. 

La  forme  des  fours  de  la  manufacture  de  Sèvres  est,  ainsi 
qu'on  l'a  vu,  un  peu  différente  de  celle  des  manufactures  par- 
ticulières de  France,  tant  de  Paris  que  du  Limousin. 

Je  donne  la  figure  de  deux  de  ces  fours.  Un  ancien  four  de  1 832 
qui  sert  encore,  et  dont  quelques  parties  n'ont  été  que  faible- 
ment modiliées  et  mises  dans  l'état  où  le  représente  lafîg.  2  de  la 
PI.  \Li ,  et  le  nouveau  four  à  deux  étages  de  laboratoires,  figurés 
PI.  L.  Ces  figures  sont  Irès-détaillées  pour  les  fours  de  Sèvres, 
et  seulement  en  indication,  exacte  néanmoins,  pour  celui  de 
M.  AlUiaud,  de  Limoges,  Pi.  LTIII,  Jig.  1. 

On  remarquera  que  les  grandes  différences  consistant  dans  le 
rapport  du  diamètre  à  la  hauteur  et  dans 'la  disposition  des  petites 
cheminées  dites  carneaux. 

Enfin  dans  les  fours  de  Sèvres  le  laboratoire  (L*)  du  dégoordi 
est  voûté  comme  celui  du  grand  feu  (L'),  ce  qui  permet  de  dé-  _ 
gourdir  davantage,  de  soumettre  les  pièces  crues  à  une  tempéra- 
ture plus  égale  et  moins  variable  que  quand  la  flamme  joue  sans 
aucune  retenue  dans  cet  espace,  et  de  réduire  ainsi  de  beaucoup 
le  nombre  des  pièces  fendues  au  dégourdi.  Cette  disposition  peut 
avoir  aussi  t'avantage  de  concentrer  la  chaleur  et  de  hâter  un  peu 
la  cuisson  au  grand  feu.  Le  calorique  (]ue  cette  voûte  absorbe 
pours'échauffer  est  pris  sur  celui  qui  serait  perdu,  et  ne  parait 
pas  devoir  beaucoup  augmenter  ht  quantité  du  combustible  em- 
ployé. 
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Là  disposition  des  carneauxparatt  aussi  devoir  répartir  plus  éga- 
lement les  courants  de  flamme ,  et  par  conséquent  la  chaleur ,  ce 
qui  était  utile  dans  une  fabrication  où  l'enfournement  est  sou- 
vent très-irrégulier  à  cause  des  pièces  volumineuses  que  Ton  a  à 
cuire. 

Les  fours,  avant  d'arriver  k  la  forme  qu'ils  ont  maintenant ,  ont 
été  successivement  modifiés  ;  car  à  l'époque  de  la  découverte  du 
kaolin  en  Limousin ,  en  1 768 ,  on  ne  connaissait  à  Sèvres  que  les 
fourspropresàcuire  la  porcelaine  tendre,  et  dont  je  donnerai  plus 
loin  un  croquis;  ils  ne  sont  plus  employés.  Ils  étaient  impro- 
pres pour  cuire  la  porcelaine  dure ,  et  c'est  lors  de  l'établissement 
de  cette  porcelaine,  en  1769,  que  M.  Parent  proposa  la  construc- 
tion d'un  petit  four  cylindrique  à  4  alandiers,  sans  second  labo- 
ratoire ni  seconde  voûte  (*). 

Plus  tard  on  établit  des  fours  tels  que  celui  que  j'ai  fait  figurer 
en  i83o.  Il  ne  diffère  de  celui  dont  la  figure  est  jointe  à  cet  ou- 
vrage ,  PI.  XLi ,  que  par  la  suppression  des  banquettes  intérieures 
et  la  position  du  sol  (s)  abaissé  au-dessous  de  celui  du  foyer 
(f)  des  alandiers  (a). 

Vers  1788,  on  crut  trouver  des  avantages  à  donner  aux  fours 
de  Sèvres  la  forme  et  la  proportion  de  ceux  de  Limoges ,  et  on  fit 
construire  avec  beaucoup  de  soin ,  sous  une  halle  cylindrique 
dont  laçage  de  la  toiture  est  entièrement  en  fer,  un  four  semblable 
à  peu  de  chose  près  à  celui  qui  est  figuré  PI.  LVin,  fig,  1. 

Je  ne  sais  à  quoi  tint  qu'on  ne  put  jamais  le  faire  marcher  de 
manière  à  cuire  également  et  complètement  la  porcelaine  de  Sè- 
vres, et  vers  1820  je  fus  obligé  d'y  apporter  de  grands  change- 
ments et  de  le  rapprocher  de  la  forme  de  nos  fours,  en  disposant 


(>)  J'aurais  donné  le  croquis  de  ce  four  comme  plus  propre  à  établir  l'époque 
de  l'introduction  des  fours  à  alandiers  en  France  et  en  Angleterre,  quoique  ce  petit 
four  fût  déjà  figuré  dans  l'art  de  la  porcelaine,  publié  en  1771  par  le  comte  de 
Milly,  mais  ni  dans  le  mémoire  original  signé  de  Parent,  0  février  1760 ,  et  que 
les  archives  de  la  manufacture  possèdent ,  ni  dans  la  copie  textuelle  que  le  comte 
de  Milly  en  donne  (p.  29  de  l'introduction) ,  en  1771 ,  c'est-à-dire  trois  ans  après 
qu'il  fut  projeté  par  Gucttard,  il  n'est  dit  ni  si  ce  four  eut  du  succès,  ni  même  s'il 
a  été  exécuté.  La  citation  et  la  figure  données  dans  l'art  de  la  porcelaine,  cahier  in- 
folio de  soixante  pages ,  suffisent  pour  constater  sa  forme  et  la  date  de  son  inven- 
tion ,  si  c'en  était  une  alors. 
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X  et  les  autres  parties  comme  l'étaient  cei 


les  carneaux  et  les  autres  parties  comme  l'étaient  ceux  des  deux 
autres  fours. 

Enfin  c'est  vers  1 834  1"6  •  sur  I  expérience  faite  dans  les  fours 
de  Paris  de  MM.  Dartes  et  Discry ,  je  fis  creuser  et  baisser  d'en- 
viron 48  cent.  !e  sol  du  laboratoire  du  petit  four ,  de  manière  â 
mettre  le  sol  à  48  cent,  en  contre-bas  de  celui  des  alandiers. 
Nous  avons  trouvé  quelques  avantages  dans  cette  disposition; 
mais  ils  n'ont  pas  égalé  ceux  qu'on  m'en  avait  promis. 

Fonr  donblo  on  à  d«tuc  étages  de  forera.  —  J'ai  achevé 

vers  le  milieu  de  l'année  iS.^a  hi  conslrunlion  d'un  four  de 
moyenne  grandeur,  à  deux  élagesdelahoratoire.  pour  la  cuisson 
de  la  porcelaine  au  grand  feu ,  avec  les  quatre  alandiers  ou  foyers 
qui  appartiennent  k  chaque  laboratoire. 

Je  donne  PI.  l  et  li  la  vue,  la  coupe  et  les  plans  détaillés  de 
ce  four,  et  je  vais  en  faire  connaître  ici  les  détails  et  la  marche. 

Ce  four ,  PI.  L ,  est  rcprësenlé  extérieurement  et  géomélrale- 
ment,yf^.  i ,  et  en  coupe  verticale , /fj.  2,  sur  la  ligne  VV  du  plan 
de  la  figure  8,  PI.  li.  Il  a  trois  laboratoires  superposés  L'L*L\ 
Les  laboratoires  L'  et  L' sont  munis  chacun  de  4  alandiers  a',  au 
premier  étage ,  et  a*  au  second  étage.  Le  premier  laboratoire  L' 
est  fermé  par  une  voûte  qui  était  percée  de  a5  cameaux  (c'),  dont 
on  boucheà  volonté  une  partie;  le  second  laboratoire  est  égale- 
ment fermé  par  une  voûte  percée  du  mfme  nombre  de  carneaux. 

Par  suite  des  observations  faites  à  plusieurs  fournées,  on  a 
réduit  à  l/^  ceux  de  la  première  voûte  ,  et  à  ^4  ceux  de  la  se- 
conde, en  fermant  celui  du  centre  el8de  lacirconférence,  et  ré- 
duisant de  moitié  la  dimension  des  4  du  milieu. 

L'enfournement  se  fait  dans  le  premier  laboratoire  comme  à 
l'ordinaire.  On  a  soin  cependant  de  mettre  aux  piles  du  tour,  qui 
sont  en  face  des  grils ,  des  étuis  forls  et  bons ,  des  gardes-feu  épais 
et  des  pièces  plates  qui  peuvent  supporter  un  fort  feu ,  car  le  ti- 
rage, quelquefois  très-puis.sant ,  attaque  les  piles  à  la  sortie  des 
feux. 

Celui  du  second  étage  est  plus  embarrassant  :  il  faut  ménager 
la  sortie  du  feu  par  tous  les  cameaux  conservés ,  et  non-seulement 
ne  pas  les  boucher,  mais  tenir  écartées  convenablement  les  piles 
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deleur  bord,ce  qui  force  nécessairement  àperdre  un  peu  déplace, 
empêche  de  faire  ce  qu'on  appelle  des  b  Â  t  i  s ,  et  par  conséquent 
d'y  cuire  de  grandes  pièces. 

La  porcelaine  crue  à  dégourdir  se  place  dans  le  troisième  la- 
boratoire à  la  manière  ordinaire,  et  toujours  à  Sèvres  dans  des 
étuis.  On  n'en  met  que  jusqu'au  commencement  du  cône  de  la 
cheminée  H.  Ce  laboratoire  n'est  pas  voûté ,  et  le  dégourdi  s'y  fait 
bien.  Dans  le  cas  où  il  eût  été  avantageux  de  le  voûter,  on  s'en 
était  réservé  la  faculté. 

Enfin  la  cheminée ,  prolongée  au  delà  du  toit  en  sorte  que  la 
cage  de  ce  four  est  complètement  fermée,  est  munie  d'une  trappe 
à  bascule  (^),  propre  à  rétrécir  à  volonté  l'ouverture  de  la  che- 
niinée  H'. 

Le  four  est  maintenu  par  une  carcasse  de  fer ,  que  les  dessins 
expliquent  suffisamment.  Les  masses  (A) ,  fig.  2 ,  PI.  Li ,  de  l'ex- 
trémité des  montants  sont  destinées  à  resserrer  le  four  dans  sa 
direction  verticale ,  et  à  maintenir  les  cercles  lors  de  la  dilatation 
de  ces  montants. 

Au  reste ,  ce  n'est  pas  la  dilatation  des  fers  qu'on  tente  de  maî- 
triser, ni  même  de  régler,  car  étant  très-peu  échauffés,  leur  di- 
latation est  faible  5  mais  c'est  le  gonflement  irrégulier  du  four. 

On  a  cherché  à  éviter  la  rupture  des  cercles  de  fer  en  leur  don- 
nant une  sorte  d'élasticité  qui  leur  permet  de  s'étendre  sous  la 
dilatation  de  la  masse  du  four,  et  de  revenir  sur  eux-mêmes 
lorsque  cette  masse  revient  à  peu  près  à  sa  première  dimension 
par  le  refroidissement.  D'abord  on  les  a  placés  sur  des  menton- 
nets  {n)  qui  les  empêcheraient  de  tomber  s'ils  se  rompaient. 
Ensuite ,  au  lieu  d'en  resserrer  les  deux  extrémités  par  des  cla- 
vettes ordinaires,  j'ai  placé  des  clavettes  élastiques  (PL  lî,  fig. 
5 ,  I  )  qui  ne  cédant  qu'avec  peine  à  la  grande  tension  des  cer- 
cles par  le  gonflement  du  four,  ont  assez  de  puissance  pour  res- 
serrer ces  cercles  lorsque  la  tension  cesse. 

Malgré  l'extrême  gonflement  que  le  four  a  éprouvé  dans  les 
premières  fournées,  aucun  cercle  n'a  cassé,  mais  seulement 
quelques  clavettes,  fracture  qui  n'est  accompagnée  d'aucun  dan- 
ger et  qui  ne  cause  aucun  dommage. 

Quant  aux  autres  parties  de  construction  de  ce  four,  la  figure 
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les  fait  assez  bien  comprendre.  D'ailleurs ,  ces  pailies  seront  ex- 
pliquée» avec  des  détails  suffisanls  à  la  description  des  Planches. 

Lorsque  les  enfournements  du  premier  laboratoire ,  du  se- 
cond et  du  dégourdi  sont  fînis^  on  muraille  les  portes  1"  et  P* 
comme  à  l'ordinaire ,  et  quoique  le  dégourdi  ait  uue  porte  en  fer 
représentée  PI.  u,  fig.  i,  P',  on  élève  derrière  elle  un  muraille- 
ment  mince  en  brique,  afin  de  la  garantir  de  l'action  directe  de  la 
chaleur,  qui  l'aurait  bientôt  fait  gauchir,  et  de  s'opposer  à  la  dé- 
perdition de  la  chaleur. 

Or  place  dans  les  portes  et  dans  les  ouvertures  laissées  à  chaque 
laboratoire  des  visières  en  lunettes  (m.  m),  telles  que  je  les  ai  dé- 
crites ailleurs,  qui  correspondent  aux  étuis  oii  sont  les  montres. 
On  ferme  toutes  les  ouvertures  ou  alandiers  du  second  labora- 
toire ,  et  on  commence  le  feu  dans  ceux  du  premier ,  comme  k 
l'ordinaire. 

Ce  four  a  eu  dans  les  trois  premières  fournées  une  marche  un 
peu  irrégulière,  en  sorte  que  je  ne  puis  faire  connaître  que  la 
moyenne  du  petit  et  du  grand  feu  donnée  par  ces  fournées,  d'ail- 
leurs peu  importantes. 

Lorsqu'on  juge  que  la  porcelaine  du  premier  laboratoire  est 
bien  cuite ,  on  ouvre  ,  maintenant  ('J  avant  de  cesser  complète- 
ment le  feu  d'en  bas,  les  alandiers  du  second  laboratoire,  et  on  y 
fait  un  petit  feu  d'environ  une  heure ,  avec  du  bois  moyen ,  afin 
qu'il  n'y  ait  pas  d'interruption  dans  l'augmentation  de  lachaleur; 
mais  bientôt,  c'est-à-dire  au  boutd'environ  une  heure,  on  ferme 
hermétiquement  toutes  les  ouvertures  des  foyers  ou  alandiers  d'en 
bas,  et  on  couvre  ceux  du  second  étage.  On  conduit  le  feu  comme 
à  l'ordinaire,  jusqu'à  parfaite  cuisson  de  la  porcelaine  de  cet 


Je  pourrais  me  bornera  donner  un  petit  tableau  très-concis 
des  résultats  obtenus  par  le  relevé  des  procès-verbaux  dressés  â 
chaque  fournée  ;  mais  cela  ne  fournirait  pas  des  documents  assez 

(<]  Nous  n'avons  pai  suItI  siactemcnt  dans  les  premières  fournées  la  marche 
que  Je  décris.  L'expérience  nous  a  appris  i  y  apporter  des  modrflcalions.  C'est 
rtlat  niofen  actuel  que  Je  dois  présenter,  el  non  loulcsies  lenlatlres  par  lesquelles 
nous  1  sommes  arrivés.  Néanmoins  Je  dimneral  un  oïlrall  1res  concis  des  procès- 
verbaux  des  II  fournées,  entra  la  3*  el  la  17',  et  Je  dirai  plus  bas  quelques  mots 
des  rectlOcailon*  les  plus  Imporlaniei. 
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circonstanciés  aux  personnes  qui  voudraient  connaître  et  étudier 
la  route  que  j'ai  suivie  pour  arriver  à  ces  résultats,  afin  de  la  juger 
et  de  trouver  des  moyens  de  la  rendre  plus  parfaite.  J'ai  donc  cru 
devoir  donner  un  tableau  des  circonstances  observées  pendant 
douze  fournées  de  ce  four  pour  arriver  au  tableau  de  compa- 
raison entre  les  trois  fours,  qui  suivra  les  tableaux  de  détail  du 
four  B.  Quant  aux  deux  autres  fours  nommés  A  et  G,  je  n'ai 
pas  cru  devoir  alonger  cet  ouvrage  en  donnant  les  détails  de  toutes 
les  circonstances  de  chaque  cuisson.  Il  doit  suffire  que  je  dise 
qu'elles  ont  été  conduites ,  observées  et  jugées  d'une  manière  par- 
faitement comparable  avec  celles  du  four  B. 

Le  9  juillet  1842  on  a  fait  une  première  fournée  d'essai  qui  a 
eu  lieu  dans  les  deux  laboratoires  de  ce  four,  qu'on  avait  enfournés 
en  cazettes  comme  à  l'ordinaire  ]  mais  on  les  avait  laissées  vides, 
ou  bien  on  n'y  avait  placé  que  des  pièces  défectueuses.  Cette 
cuisson  a  duré  pour  les  deux  étages  32  heures.  Elle  a  consommé 
en  tout  67  stères  de  bois  de  tremble. 

Le  feu  a  paru  bon  et  égal  sur  toutes  les  pièces  qu'on  avait  dis- 
séminées dans  le  four.  Ce  succès,  au  premier  emploi ,  nous  a  dé- 
cidé à  faire  sans  aucun  changement  une  fournée  complète.  Elle  a 
eu  lieu  le  9  août,  mais  avec  beaucoup  moins  de  succès  que  la 
première.  Je  l'omets  dans  le  tableau  suivant ,  en  ne  partant  que  de 
la  troisième  fournée  faite  le  i*'  septembre. 
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Tableau  du  rapport  du  combustible  employé^  avec  la  porcelaine  cuite. 


rovknett 

do 
FOUR  B. 

1S42. 

Sepl.,1*'. 


COMBUSTIBLES. 


B.  (le  tremble. 


•n 
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•u 

H 


73 
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i^M'J 


=  «  * 
.«'£3 
-,^ 
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1/1,120 


•3 


871 


TEMPS  EMPLOYÉ. 


1*'  laboraU 
Petit  et  gr.  feu.  30»>  ^ 

2*  laborat. 
Gr.  feu  seulem.    8  7 

En  tout.  .  .  39b  1 


3-  m 

o      -* 
a  B  w 


VALEUR 


«  a 

oB 

«  a#  M 


=1 


a  «  a 

O  w  ■ 


0,OGC|  1,07 


1,00 


ÉTalotUons  iocerlalnef. 


Observ.  —  On  a  passé  sans  interruption  du  grand  feu  du  premier  laboratoire  au  second. 
1" laboratoire:  Avaries,  piles  écroulées;  le  reste  trop  cuit. 
2*    .       —  Feu  un  peu  faibie. 

Le  tirage  paraît  trop  fort  ;  il  n'y  a  pas  assez  de  braise  dans  les  aiandicrs ,  en 
sorte  que  l*air  s'éciiauffe  peu  en  passant  du  foyer  dans  le  four. 


Sept.,  30. 


B.  de  tremble. 


73 


15,181 


12,247 


748 


!•'  laborat. 
Petit  et  gr.  feu.  32»»  ^ 

2c  laborat. 
Grand  feu.  0  » 


I 


1,24 


0,076 


1,25 


En  tout.  .  .  Ali>i 
Observ.  —  Dans  le  premier  laboratoire ^  il  n*y  avait  aucune  avarie,  mais  seulement  les 


porcelaines  parai.ssaicnt  un  iieu  jaunes ,  et  la  couverte  un  peu  terne. 
Dans  le  second ,  le  feu  paraissait  un  peu  fort. 


,Oct.,  27. 


B.  de  tremble. 


67 


13,688 


13,115 


783 


l*'  laborat. 
Petit  et  gr.  feu.  27»»:; 

2*  laborat. 
Gr  feu  seulem.    7  ^ 

En  tout.  .  .  341»  7 


1.04 


0,06 


1,07 


« 

Odserv.  —  V  laboratoire:  Feu  généralement  bon;  quelques  pièces  cuites  devant  le  pas- 
sage des  feux  avaient  un  peu  de  ressul. 
Pour  modérer  le  tirage ,  on  a  baissé  le  registre  ou  trappe  de  tôle ,  qui  peut 
fermer  compléicment  la  clieminée  du   four,  de  f,  c*est-à-dirc  qu'elle 
était  relevée  de  30  deg.  seulement  sur  la  coupe  horizontale  de  la  cheminée 


Xov.,  24. 


B.  de  tremble. 


64 


13,520 


12,684 


776 


!«'  laborat. 
Petit  et  gr.  fou.  27»»  7 

2*  laborat. 
Gr.  feu  seulem.    7  ^ 


En  tout.  .  .  35h  » 


1,06 


0,064 


1,05 


L 


Observ. —  1"  laboratoire  :  Feu  bon  et  égal. 

2*  —  Feu  un  peu  faible. 

Même  manœuvre  à  la  trappe,  réduisant  Tauigle  d'ouverture  de  la  sortie  des| 
produits  de  la  conibiisiion    à  22  degrés. 


i 
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Suite  du  Tableau  du  rapport  du  combustible  employé ,  avec  la 

porcelaine  cuite. 


rOlRMEKS 

(la 
FOUR  B. 


COMBUSTIBLES. 


tjcc,  f  22. 


B.  (le  tremble. 


a: 

H 
(A 


70 


POIDS. 


POIDS 


1A,602 


~  tt   S 


11,747 


« 
o  • 


TEMPS  EMPLOYÉ. 


cge 


1«'  laborat. 
Petit  et  gr.  feu.  2Gh» 

2*  laborat, 
Gr.  feu  seulem.    8  \ 


En  tout.  .  .34^^ 


1,24 


0,07 


1,28 


Odserv.  —  i" laboratoire :¥eu  un  peu  faible. 

2^         —  Feu  plus  faibiequ*au  premier  laboratoire.  Grand  nombre  de 

pièces  à  repasser. 

Même  manœuvre  à  la  trappe  à  registre ,  qu'on  a  inclinée  jus(|ue  22  degrés. 


1843. 
Janv.,19. 


B.  de  tremble. 


65 


13,256 


13,978 


811 


!•'  laborat. 
Petit  et  gr.  feu.  27>>  » 

2*  laborat. 
Petit  et  gr.  feu.    8   » 

En  tout.  .  .  35>*  » 


0,950 


0,059 


1,03 


Odsebv.  —  1*'  laboratoire  :  Feu  bon,  porcelaine  généralement  blanche. 

2*  —  On  a  commencé  à  donner  une  lieure  de  polit  feu  avant  de 

couvrir. 

Le  feu  bon,  porcelaine  généralement  blanche. 

On  a  continué  de  maintenir  la  trappe  dans  son  degré  d'abaissement. 


Fcv.,  10. 


B.  de  tremble. 


70 


14,207 


14,104 


790 


1*'  laborat. 
Petit  et  gr.  feu.  27"»  7 

2*  laborat. 
Petit  et  gr.  feu.     8   » 

En  tout.  .  .  3jIi  7 


0,06 


1,14 


Odserv.  —  1"  laboratoire:  Feu  bon. 

2*  —  Feu  déclaré  bon. 


Mars,  16. 


B.  de  tremble. 


69 


13,875 


13,946 


703 


1"  laborat. 
Petit  et  gr.  feu.  28^» 

2*  laborat. 
Petit  et  gr.  feu.     8  » 

En  tout.  .  .  30^  » 


0,99 


0,063 


1,26 


Obsebt.  —  1"  laboratoire:  Feu  déclaré  bon. 

2*  —         Feu  un  peu  fort.  Avarie  légère  par  une  cerce  cassée ,  perte 

de  12  assiettes  et  de  2  soupières. 


mi 
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Fin  du  Tableau  du  rapport  du  combustible  employé ,  avec  la 

porcelaine  cuite. 


fODlHÉES 

do 
FOUR  B. 


Avril,  13. 


COMBUSTIBLES. 


B.  de  tremble. 


60 


POIDS. 


11,780 


POIDS 


§§  • 

•S» 


12,969 


h 

o 
■o 


788 


TEMPS  EMPLOYÉ. 


Itr  laborat. 
Petit  et  gr.  feu.  2^^{ 

2*  laborat. 
Petit  et  gr.  feu.    7  » 


EntouL  .  .  32^4 


lii 

o  E  o 


0,90 


VALEUR 


0,052 


^  -S 

pi 


0,86 


Observ.  —  Feu  bon ,  porcelaine  bieM  blanche. 


Mai,  26. 


B.  de  tremble. 
B.  de  bouleau. 


45 

7 


1"  laborat. 
Petit  et  gr.  feu.  24>»i 

2*  laborat. 
Petit  et  gr.  feu.    7  { 


En  tout.  ..32^» 


On  n'a  point  pesé  le 
bois. 


Observ.—  1«'  laboratoire  :  Feu  faible. 

2*  —  Feu  déclaré  bon. 


Juin ,  22. 


B.  de  tremble. 

50 

0,900 

14,629 

818 

B.  de  bouleau. 

8 

1,872 

V  laborat. 
Petit  et  gr.  feu.  24*>i 

2*  laborat. 
Petit  et  gr.  feu.    7  î 


En  tout.  .  .  32^  » 


0,80 


0,05 


0,90 


Observ.  —  1*'  laboratoire  :  Feu  faible. 

2*  —  Feu  déclaré  bon. 

On  a  voulu  ralentir  encore  le  tirage  et  concentrer  la  chaleur.  On  a  donc 
fermé  complètement  8  carneaux  de  la  première  xone  du  deuxième  labora- 
toire et  4  du  centre  à  moitié.  La  plaque  a  été  abaissée  à  18  degrés. 


Août,  3. 


B.  de  tremble. 


57 


13,830 


839 


1"  laborat. 
Petit  et  gr.  feu.  26^» 

2'  laborat. 
Petit  et  gr.  feu.    7  » 

En  tout.  .  •  33*^1» 


On  n'a  point  pesé  le 
bois. 


Observ.— 1*^  laboratoire:  Feu  déclaré  bon  en  tout. 
2*  —  Feu  déclaré  bon  en  tout. 
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(]omme  dans  les  i  o autres  fournées  complètes  pour  aller  jusqu'à 
la  dix- septième  ,  on  n'a  pas  continué  le  pesage  qui,  fait  exacte- 
ment, est  une  opération  fort  longue  et  de  manipulation  et  de 
calcul,  je  mécontente  de  comparer  les  résultats  de  ces  four- 
nées avec  les  autres ,  et  c'est  ce  qui  m'a  conduit  à  porter  sur  ce 
four,  comme  premier  jugement  redressable  par  une  pratique 
plus  longue  et  plus  variée ,  les  conséquences  suivantes  : 

Nous  avons  eu  des  anomalies ,  des  avaries  même  dans  les  pre- 
mières fournées,  mais  puisque  sur  dix-sept  fournées  nous  en  avons 
obtenu  dix  généralement  très-bonnes  à  partir  de  la  première 
fournée  complète  que  je  ne  compte  que  du  i®' septembre  184^,  il 
me  semble  établi  que  ce  fourdouble  peut  bien  cuire  et  cuire  égale- 
ment sans  ressui,  sans  jaunissage,  et  qu'en  trouvantles  causes  qui 
Tont  dérangé  dans  quelques  cas  et  les  circonstances  dans  les- 
quelles il  a  bien  marché  et  bien  cuit ,  on  arrivera  à  rendre  les 
bonnes  fournées  plus  fréquentes  et  presque  sans  interruption, sur- 
tout lorsque  l'enfournement  aura  été  bien  fait  et  la  marche  du  feu 
bien  conduite  ,  et  j'en  conclus  qu'il  ne  me  paraît  être,  jusqu'à 
présent ,  inférieur  à  aucun  four  simple.  Examinons  actuellement 
l'économie  qu'il  peut  procurer. 

Elle  n'a  pas  tout  à  fait  la  valeur  que  j'avais  présumée  d'après 
les  raisonnements  les  plus  simples,  les  raisonnements  qui  me  pa- 
raissent les  plus  justes  et  les  plus  modérés ,  d'après  ce  qu'avaient 
présumé  avec  moi  les  physiciens,  les  chimistes,  qui  ont  étudié 
la  marche  ordinaire  de  la  répartition  de  la  chaleur  et  que  j'avais 
consultés  avant  de  me  décider  à  l'exécution  de  ce  four.  Il  n'était 
pas  d'ailleurs  le  premier  four  de  ce  genre,  ainsi  qu'on  a  dû  le 
remarquer  lorsque  j'ai  parlé  de  ces  fours  doubles,  vol.  I,  liv.  I, 
chap.  V,  p.  193. 

Mais  personne ,  que  je  sache,  n'avait  foit  Tévaluation  de  cette 
économie  avec  la  rigueur  et  l'exactitude  que  j'y  ai  apportées  :  on 
s'était  contenté  d'aperçus  vagues.  C'est  à  l'étude  sérieuse  de  ces 
différences  que  je  dois  le  résultat  que  je  fais  connaître. 

Le  tableau  précédent  les  fait  pressentir  et  les  donnera  même 
exactement  à  qui  voudra  faire  des  expériences  comparatives  et 
les  comparer  comme  il  convient. 

II.  20 
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J'ni  ilonc  failles  niéniesinuiiipulalitiiis,  les  mêmes  calculs,  sur 
k  peu  près  aulant  de  fournées  faites  aux  fours  que  nous  nommons 
AetC,  dontlep)usgrandAa24i4^<l^'^>'')-  cubes  decapacUë, et 
l'autre  C,  le  plus  petit  de  nos  trois  fours,  a  i4}4-*4^^^'n'- cubes. 

Je  ne  donne  pas  les  éléments  de  ces  manipulations  et  calculs , 
ce  serait  une  répétition  longue  et  inutile,  mais  j'en  donne  les 
derniers  résultats  dans  le  tableau  suivant  présentant  dix  four- 
nées faites  Ji  chacun  de  ces  trois  fours. 
BÈSDLTAT 

Comparalif  dw  prix  de  cuûioti  de  l'ensemble  des  matières  mo- 
biles (caioltes ,  acots ,  luis  et  de  la  porcelaine)  pendant  tes  dix 
fournies  de  chacun  des  fours  A,  li,  C,  savoiu  ; 


Fonr  A. 

FOur  B. 

Foar  c.          1 

Optclii  ii.ieo  dsc.  cub. 

dp.c     !■'  llhKmSJM.t 

pic.    Il 

Ji  d*t.  r 

—          ,          — 

—         1  — — 

— . 

Mititrci. 

Porcelaine 

Haltère  1. 

PoroeUine 

Ma 

i*re». 

Poroelaiae 

0     07 

1      07 

0     06 

':  ". 

0 

07 

fr         <.. 

1     06 

0     06 

1      11 

0     06 

l     07 

0 

08 

1     33 

0     07 

1      10 

0    07 

J     1S 

0 

07 

0     94 

0     07 

1     18 

0     06 

1     07 

06 

0     9S 

0     07 

1     09 

0     06 

1     OS 

09 

0     96 

0     OT 

1     07 

0     07 

f     28 

D 

09 

0     97 

0     06 

1      11 

0     06 

1    oa 

07 

1     33 

0     07 

1     10 

0     Ofi 

1    n 

09 

1     H3 

0     07 

1     18 

0     06 

1     26 

06 

1     06 

0     07 

1     09 

0     OH 

0     66 

07 

1     0» 

Prix  rèsullanl  de  la  nioypiiiie  de  ces  dix  fat 


l'RIX 

PH1X 

r.... 

roure. 

r..,c 

F«.r^ 

P„urB. 

r.-,c. 

0   0GB 

0    061 

0  an 

1     110 

1    090 

l'    200 
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Un  résultat  qui  fiappera  tout  le  monde ,  c'est  la  quantité  prodi- 
gieuse de  chaleur  et  par  conséquent  de  combustible  qu'emploient 
à  chaque  fournée  les  matériaux  improductifs  comparativement 
avec  les  produits  utiles  que  le  fabricant  veut  obtenir  ;  ainsi ,  on 
voit  que  dans  un  four  à  porcelaine ,  il  n'y  a  eu  en  nombre  rond  sur 
112,800 kil.  de  matière  élevée  à  la  haute  température  de  la  cuisson 
de  la  porcelaine  que  Sookil.  de  porcelaine  ou  de  matière  utile,  c'est- 
à-dire  au  plus  6  p.  0/0 ,  et  je  ne  comprends  pas  dans  les  matières 
portées  chaque  fois  à  cette  haute  température ,  les  matériaux  tant 
de  Tenveloppe  du  four  que  ceux  des  voûtes  du  sol,  etc.  On  voit  de 
quel  immense  avantage  devrait  être  un  four  dans  lequel  la  ma- 
tière à  cuire  serait  seule  échauffée  chaque  fois  qu'on  voudrait  la 
porter  à  l'état  de  cuisson ,  tandis  que  les  enveloppes  et  les  parois 
conserveraient ,  sinon  toujours ,  au  moins  pendant  un  certain 
nombre  de  cuissons,  à  peu  près  la  même  température.  On  a  tenté 
des  fours  construits  sur  ces  principes  pour  cuire  des  couleurs  vi- 
trifiables,  je  les  ai  déjà  indiqués  et  j'y  reviendrai  en  leur  lieu. 

Ces  tableaux  nous  font  voir  le  même  résultat  exprimé  en  va- 
leur. Un  kilogramme  de  l'ensemble  des  matières,  c'est-à-dire 
matériaux  d'enfournement  et  porcelaines ,  coûte  à  cuire  dans  le 
four  B ,  seulement  o  fr.  06 1  millimes,  tandis  qu'un  kilogramme 
de  porcelaine  coûte ,  d'après  les  mêmes  données ,  1  fr.  09  c.  (*). 

Quoique  l'économie  produite  par  le  four  double  soit  peu  appa- 
rente ,  cependant  elle  est  réelle  et  sensible  ;  en  consultant  ces 
mêmes  tableaux ,  on  remarque  qu'un  kilogramme  de  l'ensemble 
des  matières  ne  coûte,  d'après  une  moyenne  de  dix  fournées , 
que  0,061,  tandis  qu'il  coûte  0,0; 5  cent,  dans  le  four  C,  qui 
est  le  plus  petit  des  trois  fours ,  et  en  prenant  les  totaux  on  trouve 
sur  une  fournée  de  12,000  kilogr.,  une  économie  de  168  fr.,  car 
si  une  fournée  de  12,000  kilogr.  coûte  au  four  C  simple goo  fr., 
une  fournée  du  même  poids  au  four  B  double  ne  coûtera  que 
yin  fr.,  différence  168,  c'est-à-dire  18  p.  0/0  de  moins  ou  d'é- 
conomie. 

On  remarquera  ensuite  que  si  la  différence  en  bénéfice  nous 

(1)  M.  Alluaud  a  fait  en  1842 ,  sur  ma  demande,  une  évaluation  du  prix  de 
revient  basée  sur  ic  poids.  Mais,  n*y  étant  pas  préparé,  la  route  qu'il  a  suivie  a  été 
tiès-dilTérentc  de  la  mienne ,  et  les  résultats  incertains  ne  peuvent  être  comparés. 
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paraît  si  faible  quand  nous  la  comparons  de  kilogrammes  à  kilo- 
grammes ,  on  voit  que  multipliée  par  le  nombre  de  kilogrammes 
cuits ,  elle  est  à  peu  près  de  1 20  fr.  entre  le  four  B  et  le  four  A ,  et 
de  168  fr.  entre  ce  four  et  le  four  G,  ce  qui  donne  environ  un 
huitième  d'économie  sur  la  dépense  du  combustible. 

On  se  convaincra  aussi  de  l'avantage  des  grands  fours  sur 
les  petits  en  comparant  le  prix  de  cuisson  d'un  kilogramme  de 
matières  dans  le  four  A  et  dans  le  four  G,  qui  est  ainsi  qu'on  le 
voit  de  61  à  76. 

Ges  observations  me  confirment  dans  les  conséquences  que 
j'ai  émises  au  commencement  de  cet  important  article  :  i*"  que  le 
four  double  de  Sèvres  bien  enfourné  et  bien  conduit  cuit  aussi 
bien  que  les  fours  simples  ;  2^  que  le  bénéfice,  quoique  moindre 
que  celui  que  j'avais  présumé,  est  encore  d'un  huitième  au  moins 
du  combustible  ;  3®  que  des  perfectionnements  que  l'expérience 
enseignera  amélioreront  encore  ce  système  de  four  jusqu'à  ce 
qu'on  soit  arrivé  à  pouvoir  le  changer  complètement.  (Voyez 
Additions,  T.  Il,  p.  7li.) 

Encastaçe  et  supportaire.  —  J'ai  traité  au  chapitre  IV 
du  V'  livre,  art.  2,  §  1,  de  l'encastage  des  Poteries  en  général , 
me  réservant  de  faire  connaître  les  détails  de  cette  opération  à 
chaque  classe  de  Poterie. 

L'encastage  de  la  porcelaine  dure,  et  notamment  de  celle  de 
Sèvres,  est  une  opération  délicate  à  cause  de  la  hardiesse  et  de 
la  richesse  des  pièces  qu'on  y  fabrique ,  et  importante  à  cause 
de  son  influence  sur  leur  succès. 

On  doit  y  considérer  le  système  ou  principe  général  d'encas- 
tage ,  la  forme  des  pièces  et  la  nature  de  la  pâte  argileuse  dont 
on  compose  les  cazettes  et  les  rondeaux. 

L'encastage  des  assiettes  et  autres  pièces  ouvertes  et  creuses , 
telles  que  compotiers,  coupes,  jattes,  saladiers,  etc.,  étant  le 
plus  général  et  le  plus  important  h  cause  de  leur  multiplicité  , 
c'est  l'encastage  de  ces  pièces  qu'il  faut  d'abord  décrire. 

Les  instruments  ou  ustensiles  d'encastage  sont  les  cazettes 
ouétuis,  les  cerces,  les  rondeaux. 

Composition  des  oasettes.  —  N'oublions  pas  qu'il  ne  s'agit 
ici  que  de  porcelaine  et  que  de  celle  de  Sèvres  particulièrement. 
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La  base  de  ces  ustensiles  de  cuisson  est  essentiellement  Targile 
plastique,  par  conséquent  une  argile  infusible  et  facile  à  tra- 
vailler. 

Mais  cette  qualité  n*est  pas  la  seule  qui  soit  nécessaire  ;  il  faut 
on  outre  que  cette  argile  donne  des  pièces  qui  puissent  aller  plu- 
sieui*s  fois  au  feu  sans  se  ramollir  ni  se  fendre ,  et  surtout  sans 
jeter  de  grains.  Ces  conditions  entraînent  un  choix  très-délicat 
dans  les  sortes  d'argiles  propres  à  faire  des  cazettes  à  porcelaine. 
Ainsi ,  quoique  la  manufacture  de  Sèvres  soit  dans  une  position 
très-favorable  pour  ce  choix ,  elle  éprouve  cependant  quelque- 
fois de  grands  embarras  pour  avoir  constamment  une  qualité  con- 
venable d'argile  ^  cela  tient  à  la  disposition  géologique  des  masses 
de  cette  terre  qui,  ayant  souvent  peu  de  continuité  dans  le  sens 
horizontal  comme  dans  le  sens  vertical ,  présentent ,  à  peu  de 
distance  les  unes  des  autres ,  des  qualités  assez  différentes. 

On  emploie  ou  on  a  employé  h  Sèvres  différentes  sortes  d'ar- 
giles plastiques  dont  j'ai  donné  la  composition  au  liv.  I ,  chap.  I, 
art.  2,  et  qui  sont  principalement  : 

1 .  L'argile  d'Aliondant,  sur  la  lisière  orientale  de  la  forêt  de 
Dreux  ;  c'est  la  meilleure  des  argiles  plastiques ,  mais  elle  est 
déposée  en  petites  masses  éparses  dans  les  dépressions  du 
terrain  crayeux ,  ce  qui  rend  son  extraction  incertaine  et 
dispendieuse ,  et  lui  donne  un  prix  très-élevé. 

2.  L'argile  plastique  de  Condé  près  Houdan. 

3.  L'argile  plastique  de  Forges. 

4.  L'argile  plastique  de  Moret,  près  Montereau. 

5.  L'argile  plastique ,  dite  de  Bourgogne,  tirée  du  lieu  nommé 
la  "Bretelle  ,  commune  de  Pont-sur-Yonne. 

Nous  avons  remarqué  que  les  argiles  de  Montereau  et  de  Bour- 
gogne étaient  celles  qui  jetaient  généralement  le  moins  de 
grains. 

6.  Les  argiles ,  dites  de  Champagne ,  tirées  les  unes  de  Monti- 
gny ,  hameau  situé  au  sommet  de  la  montagne  d'Ay ,  près 
d'Épemay, 

7.  Les  autres,  du  lieu  dit  Retoumeloup .  à  Chàtillon-sur- 
Mame,  canton  d'Esternay,  arrondissement  d'Épernay,  dé* 
partement  de  la  Marne. 
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8.  L'argile  plastique  de  Provins. 

Suivant  la  destination  des  cazettes  et  rondeaux ,  ces  ustensiles 
sont  composés  d'argiles  diverses  et  de  ciments  dans  des  propor- 
tions différentes  de  quantité  et  de  grosseur. 

Les  pièces  ou  cazettes  de  dimension  ordinaire  des  encastages 
à  fond  plein  et  à  cul  de  lampe .  sont  composéçs  : 

D'argile  plastique  commune  (*)  lavée 60 

De  ciment  n*  3  (*)  de  ces  mêmes  cazettes. 60 

I^  retraite  au  feu  de  cette  composition ,  est  de  lo  à  1 1  p.  ojo. 

Pour  les  grandes  pièces  tels  que  plats  ronds  et  ovales  de  5o  cen- 
timètres, grands  vases,  plaques  pour  porter  les  grandes  plaques  de 
porcelaine ,  on  remplace  en  pai^tie  ou  en  totalité  l'argile  plastique 
commune  par  des  argiles  de  première  qualité  telles  que  celle  de 
Dreux,  qu'on  ne  peut  employer  habituellement  à  cause  de  leur 
prix  trop  élevé. 

Le  ciment  en  général  ne  doit  pas  être  d'une  grosseur  égale; 
on  remarque  qu'il  faut  que  du  ciment  fm  n**  i  soit  mêlé  avec  le 
ciment  n®  3,  pour  faire  des  cazettes  solides. 

Les  espèces  de  galettes  ou  rondeaux  qu'on  place  dans  le  fond 
des  cazettes  ou  étuis  pour  porter  les  pièces  de  porcelaine  a 
cuire  doivent  être  parfaitement  planes  :  il  faut  donc  après  chaque 
fournée  les  redresser  eu  les  usant  sur  une  plaque  de  fonte  sau- 
poudrée de  sable  ]  pour  rendre  cette  opération  plus  facile ,  on 
njoute  à  4o  parties  d'argile  3o  parties  de  sable  quarzeux,  c'est 
ce  sable  qui  rend  les  rondeaux  plus  faciles  à  user  ;  la  retraite 
au  grand  feu  n'est  que  de  g  p.  o/o. 

Façonna^  des  <:asettes.  —  Le  façonnage  des  cazettes  à 
porcelaine  ne  diffère  pas  aussi  essentiellement  de  celui  des  ca- 
zettes des  autres  Poteries  que  la  composition.  Je  n'ai  donc  que 

(*)  J*cntends  par  argile  plastique  commune  celle  qui  est  analogue  par  ses  qua> 
lilés  aux  argiles  citées  plus  haut,  n<x  5,  6, 7  et  8,  et  par  argile  de  première  qua- 
lité, celles  qui  ont  les  excellentes  qualités  des  argiles  no*  1,  2,  3  et  6* 

(•)  Il  y  a  trois  grosseurs  de  ciment.  Le  plus  fin ,  n»  1 ,  est  donné  par  un  tamis  à 
toile  métallique  de  196  trous  au  centimètre  carré;  le  n**  2,  ou  moyen,  par  une 
toile  de  10  trous  au  centimètre  carré,  et  lcn°  3,  le  plus  gros,  par  une  toile  mé- 
tallique qui  n*a  que  4  trous  au  centimètre  carré. 
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peu  de  choses  à  ajouter  à  ce  que  j'en  ai  dit  aux  généralités, 
chap.  IV,  art.  a,  §  i. 

On  distingue  à  Sèvres  trois  classes  de  cazettes  ou  étuis  pour 
Tencastage ,  savoir  : 

L'encastage  en  cazette  à  fond    plat  et  plein  ; 

L'encastage  àcul-de-lampe; 

L'encastage  double  ou  Régnier  ,  du  nom  de  son  inventeur. 

Les  cazettes  à  fond  plat,  PI.  xux^Jig.  8  A,  sont  destinées ,  ou 
à  recevoir  à  côté  les  unes  des  autres  des  pièces  de  ce  qu'on  ap- 
pelle petit-creux,  ou  à  faire  la  base  des  piles  et  à  être  placées 
immédiatement  sur  le  sol  du  four.  Leur  fond  plane  est  souvent 
percé  d'un  trou  rond  ou  ovale  suivant  la  forme  de  la  cazette. 
Cette  ouverture  sert  à  alléger  cette  enveloppe  et  à  éviter  des 
cassures  trop  fréquentes. 

Les  cazettes  dites  à  cul -de -lampe ,  dont  on  voit  la  forme 
PI.  XLix  ^Jig,  8  BB,  sont  destinées  à  recevoir  des  pièces  creuses 
et  ouvertes  en  faisant  entrer  la  convexité  extérieure  de  la  pièce 
supérieure  dans  la  concavité  de  la  pièce  inférieure,  elles  écono- 
misent par  cette  sorte  de  pénétration  beaucoup  de  place.  C'est 
une  invention  toute  récente  due  à  un  nommé  Allard,  figuriste, 
qui ,  ayant  fait  construire  un  petit  four  vers  1 800 ,  inventa  cette 
foiTOe  pour  mettre  dans  son  petit  four  le  plus  de  pièces  pos- 
sible. 

L'encastâge  à  fond  plat  est  nécessaire  pour  toutes  les  pièces 
fermées  qui  peuvent  se  cuire  dans  une  même  cazette  plusieurs 
à  côté  les  unes  des  autres,  et  pour  toutes  les  pièces  auxquelles 
les  encastages  à  cul-de-lampe  ne  peuvent  être  appliqués,  tels  que 
les  pots  divers ,  les  tasses,  les  petits  et  moyens  vases.  Mais  on  a 
apporté  dans  cet  encastage  une  grande  amélioration  en  suppri- 
mant les  cazettes  et  les  remplaçant  par  une  combinaison  de 
cerces  à  talon  et  de  rondeaux ,  comme  le  font  voir  les  fig.  1 , 
2 ,  3 ,  4  5  5 ,  6  et  9  de  la  PI.  xlix.  On  y  gagne  la  place  ,  la  ma- 
lièrc  et  la  façon  du  rondeau ,  qu'on  était  forcé  de  mettre  sur  le 
fond  de  la  cazette.  Les  rondeaux  qui,  dans  cet  encastage,  sont 
indépendants,  et  les  cerces  à  talon,  ne  fendent  pas  aussi 
fréquemment  que  les  fonds  de  cazette. 

Mais  cet  encastage  doit  être  restreint  au  diamètre  de  40  cent.  -, 
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plus  étendu,  les  rondeaux  s'affaissent  dans  le  milieu,  et  les  pièces, 
suivant  l'inclinaison  qui  en  résulte ,  se  touchent ,  se  collent  et 
sont  perdues. 

Une  troisième  sorte  d'encastage  encore  plus  récente  puisque  sa 
publication  date  seulement  de  i83g,  est  celle  qui  se  nomme 
Encastage-Regnier,  du  nom  de  son  inventeur^  chef  de 
l'atelier  des  pâtes  et  fours  de  la  manufacture  royale  de  Sè- 
vres (*). 

II  a  l'avantage  d'économiser  beaucoup  plus  de  place  pour 
toutes  les  pièces  creuses  et  ouvertes  qu'aucun  autre  encastage , 
de  réduire  considérablement  les  défauts  qu'on  appelle  les 
grains  qui  résultent  de  petites  parcelles  d'argile  cuite  qui 
tombent ,  pendant  le  feu ,  de  la  cazette  supérieure  sur  les  pièces 
inférieures  qu'elle  recouvre. 

Mais  ces  avantages  sont  achetés  par  l'obligation  d'apporter 
dans  le  façonnage  beaucoup  de  soin  et  de  précision ,  et  par 
conséquent  par  le  prix  de  façon  de  ces  cazettes ,  supérieur  à  celui 
des  autres  cazettes. 

Les  principes  sur  lesquels  est  fondé  cet  encastage  sont  les  sui- 
vants :  I**  Qu'il  ne  faut  jamais  gêner  les  mouvements  du  fond 
d'une  cazette  par  le  poids  des  cazettes  supérieures  et  qu*en  ren- 
dant le  fond  indépendant  de  la  cerce,  il  se  fend  très-rarement: 
or,  ce  sont  ces  fêlures  qui  jettent  le  plus  de  grains;  2®  qu'on 
peut  introdufre  dans  les  supports  (ss)  qui  remplacent  le  fond ,  des 
proportions  de  sable  qui  les  rendent  encore  moins  fragiles  ; 
3°  que  ces  supports  sont  abrités  de  l'action  directe  du  feu  par 
les  cerces  à  talon  qui  les  enveloppent. 

Cet  encastage  qu'on  peut  aussi  appeler  double  parce  que 
les  plateaux  creux  ou  supports  qui  portent  les  pièces  sont  en- 
veloppés par  des  cerces  à  talons ,  demande  une  pâte  d'une  com- 
position un  peu  différente  de  celle  des  autres  cazettes. 

La  pâte  des  cerces  à  talons  est  composée  : 

D*arglle  plastique  ordinaire  lavée UO 

De  ciment  n**  2 60 

(*)  Ce  procédé  a  été  décrit  et  accompagné  de  figures  dans  le  BuUedii  de  la  So- 
ciétéd*encouragement,  18S9,  t.  XXXVII[,p.  308^  PI.  dcclxxih. 
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Celle  des  plateaux  intérieurs 

D'argile  plastique  ordinaire  lavée 20 

D'argile  plastique  première  qualité 20 

De  ciment  n*  1 30 

De  sable  quarzeux  écrasé 30 

Les  cerces  à  talon  (t  t)  ,  PI.  xux^fig.  i ,  îi  C,  etc.,  et  ci-con- 
tre ,  n~  87  et  88 ,  forment  Fenveloppe  extérieure  des  plateaux 
(5,  i)  qui  portent  les  pièces  (a)  de  porcelaine  et  garantissent  ces 
plateaux  de  Faction  immédiate  du  feu  -,  les  cerc^  inférieures  C'  qui 
portent  tout  le  poids  de  la  pièce ,  doivent  être  épaisses  et  d'une 
composition  plus  solide  que  les  autres. 

Ces  plateaux  au  nombre  de  deux  par  chaque  cerce  lorsqu'ils 
portent  des  assiettes  ou  pièces  plates  analogues,  PI.  XLix, 
fig.  I  (5,  i),  diffèrent  un  peu  l'un  de  l'autre  par  leur  forme. 

L'un  inférieur  (t)  porte  sur  le  talon  (t()  de  la  cerce  et  a  un  re- 
bord montant  d'une  hauteur  calculée  sur  celle  de  la  pièce  ;  le 

plateau  supérieur  (s)  est  placé  sur 
ce  bord ,  mais  comme  il  ne  doit 
plus  rien  porter ,  il  n'a  pas  le  re- 
bord qui  est  nécessaire  à  l'infé- 
N»  87.  rieur. 

Les  plateaux  renferment  chacun  l'assiette  ou  la  pièce  peu 

* 

creuse  que  l'on  veut  cuire.  Ils  doivent  être  minces  pour  tenir  peu 
de  place,  façonnés  avec  beaucoup  de  soin  pour  épouser  bien 
exactement  la  forme  des  pièces  qu'ils  enferment,  être  tout  à  fait 
réfractai  res  pour  ne  point  en  se  ramollissant  et  s'affaissant, 
venir  toucher  à  ces  pièces ,  d'une  texture  fine ,  mais 
peu  compacte,  pour  ne  point  se  fendre;  leur  composition  sa- 
bleuse et  l'avantage  qu'ils  ont  d'être  garantis  par  la  cerce  C  de 
l'action  directe  du  feu ,  réduisent  considérablement  les  causes  de 
fissures ,  et  par  conséquent  celles  des  grains  qui  en  résultent. 
Nous  avons  eu  un  grand  nombre  de  ces  plateaux  qui  ont  passé 
dix  et  même  vingt-cinq  fois ,  par  conséquent  en  terme  moyen 
quinze  fois  au  feu  avant  d'être  mis  hors  de  service  par  les 
fentes. 

Ils  sont  percés  dans  leur  milieu  d'une  ouverture  ronde  d'en- 
viron 4  à  5  centimètres  qui  n'existe  pas  dans  les  figures  de  la 
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Pi.  XLix ,  pai'ce  qu'elle  n'a  élé  introduite  que  depuis  peu  d'an- 
nées, mais  que  la  figure  n°  87  fait  voir  en  A. 

Celle  ouverture  est  entourée  d'un  petit  rebord  pour  emp&hei 
le  siible  qu'on  met  sous  le  pied  de  la  pièce  ,  afin  qu'elle  ne  s'at- 
tache pas  nu  plateau ,  de  tomber  sur  la  pièce  inférieure. 

Quelque  soin  qu'on  apporte  â  façonner  les  platenux  ,  quelque 
réfractaire  que  soit  leur  composition ,  leur  fond  se  déforme  tou- 
jours un  peu  à  chaque  cuisson.  Ce  fond  remplaçant  le  rondeau 
doit  être  parfaitement  plane  pour  que  les  pièces  qu'il  porte 
le  soient  également.  On  doit  donc  l'user  après  chaque  fournée 
comme  on  le  fuit  du  rondeau  dans  les  autres  encastages;  mais 
ici  cela  devient  plus  difficile,  c'est  en  faisant  tourner  avec  du 
sable  une  cerce  du  diamètre  du  pied  de  la  pièce  qu'on  y  par- 
vient. 

Il  est  réjulté  de  l'expérience  faite  pendant  plus  de  trois  ans  de 
ce  procédé  d'encaslage  et  des  calculs  établis  par  des  relevés 
exacts  des  avaries  générales  ou  particulières  qui  en  ont  accom- 
pagné l'emploi,  qu'il  donne  au  moins  Jo  p.  0/0  de  bénéfice 
sur  l'ancien  encastage  te  plus  soigné,  tant  par  la  place  qu'il  fait 
gagner  sur  l'encastage  en  cul-de-lampc ,  que  par  la  réduction  des 
avaries  dues  aux  grains. 

La  PI.  XLIX  présente  (v.p.  3i3) 

plusieurs  exemples  de  ces  applica- 

iiiins,  il  me  suffit  de  les  indiquer. 

r^'N  l>lication  des  planchesy  ajoutera 

[i\i  détails  nécessaires.  La  figure  a 

est  un  encastage  de  saladiers  :  dans 

le  mtlme  espace,  il  en  lient  7  au 

i"^"  88.  lieu  de  5.  La  figure  3  montre  des 

compotiers,  7  au  lieu  de  5,  et  la  figure  4  des  jattes,  6  au  lieu  de 

4  de  l'encastage  ordinaire.  Dans  ces  encastages  les  pièces  portent 

sur  leur  pied. 

Dans  les  encastages  du  même  principe,  certaines  pièces  cui- 
sent sur  leur  bord,  ce  qu'un  nomme  à  bouche  ton,  PI.  XLix. 
fig.  5,  6,  g,  celte  disposition  maintient  leur  forme  et  garantit 
l'intérieur  des  grains;  mais  il  faut  ou  repasser  les  pièces  pour 
mettre  de  la  couverte  sur  les  bords,  ou  les  polir,  ce  qui  se  fait 
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maintenant  avec  sûreté,  facilité  et  économie,  comme  je  Texpli- 
querai  en  son  lieu,  en  rendant  à  M.  T.  Bougon  l'honneur  de  cette 
heureuse  application  du  polissage. 

Les  principes  de  cet  encastage  étant  bien  établis  et  suffisam- 
ment développés ,  il  sera  facile  de  les  appliquer  à  toutes  les  pièces 
d'usage  ordinaire  et  suivant  leurs  formes.  Cependant  j'ai  cru 
convenable  de  donner  quelques  exemples  de  l'application  qu'on 
en  a  faite  à  Sèvres  à  certaines  pièces,  qui  présentaient,  par  la 
pureté  de  leurs  formes  à  conserver,  des  précautions  et  des  diffi- 
cultés particulières.  On  les  verra  plus  bas. 

supporta^ —  Les  précautions  et  procédés  ne  s'appliquent 
plus  ici  à  la  forme  des  étuis ,  mais  aux  moyens  de  support  qui 
constituent  une  des  parties  essentielles  de  l'encastagc  de  la  por- 
celaine. 

Il  s'agit  de  s'opposer,  tantôt  à  l'afTaissement  par  leur  propre 
poids  de  certaines  pièces  ou  de  quelques  parties  de  ces  pièces, 
tels  que  becs ,  culots  ou  fond ,  tant  de.  pièces  d'usage  que  de 
pièces  d'ornements ,  tantôt  à  la  déformation  des  bords  ronds , 
ovales  et  rectilignes  d'autres  pièces. 

If  faut,  comme  on  l'a  dit  ailleurs  (*),  que  les  supports  éprou- 
vent la  même  retraite  que  la  pâte  dont  les  pièces  sont  compo- 
sées ,  ce  qui  ne  permet  pas  ,  dans  un  grand  nombre  de  cas ,  de 
les  employer  deux  fois. 

Les  supports  ou  liens  n'ont  jamais  de  réelle  efficacité  que 
dans  la  direction  verticale  ;  tous  ceux  que  Ton  veut  placer  en 
manière  de  tenon  ou  d'appui ,  pour  rapprocher  ou  tenir  rappro- 
chées des  parties,  sont  ordinairement  sans  effet,  caria  retraite 
s'opérant  toujours  vers  un  centre ,  quand  rien  ne  la  gène ,  a  lieu 
sur  les  deux  extrémités  ou  sur  une  seule  de  ces  sortes  de  tenons 
ou  appuis,  elle  les  divise  en  deux  parties -,  tantôt  elles  les  laisse 
chacune  à  leur  place,  tantôt  elle  les  entraîne  tout  entier  du 
côté  de  la  partie  la  plus  massive  de  la  pièce.  II  faut  surtout 
ne  pas  se  fier  sur  les  échaffaudages  de  supports  et  de  tenons  que 
l'on  voudrait  mettre  aux  pièces  composées  d'un  grand  nombre 

0)  Liv.  I,  chap.  IV,  arl.  II,  $1 1  P-  1W ,  où  Ton  présente  les  principes  géné- 
raux d*encastagc,  en  renvoyaot  pour  les  détails  ù  chaque  classe  de  Poterie. 
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départies  pour  tenir  ces  diverses  parties  à  la  place  qui  leur  est 
assignée.  Il  n'y  a  guère  dans  ces  supports  ou  tenons  que  ceux 
qui  agissent  contre  ou  dans  le  sens  de  la  pesanteur  qui  aient 
quelque  efficacité. 

Je  donne  PI,  xlix,  ftg.  7,  8,  lo,  1 1  A  B,  et  13,  plusieurs 
exemples  des  encastages,  supportages  et  liaisons  qui ,  fondés 
sur  ces  principes ,  nous  ont  le  mieux  réussi. 

Cependant  en  employant  pour  liens,  des  pfltea  solides  qui 
prendraient  notablement  plus  de  retraite  que  la  pftte  de  la  pièce 
dont  on  voudrait  rapprocher  des  parties ,  en  chevillant  ces  liens 
ils  pourraient  avoir  quelque  efficacité ,  mais  c'est  une  condition 
diflicile  à  remplir. 

Les  cerces  en  porcelaine,  Pi.  \Li\,Jig.  10  AB,  sont  dans  la 
classe  des  supports  :  ce  sont  des  disques  un  peu  convexes  ou  de 
simples  anneaux  enpAtede  porcelaine,  devant  avoir  exactement 
la  même  retraite  que  celle  de  la  pièce  dont  on  veut  eonser\'er 
l'ouverture  cireulaire.  On  les  place  sur  le  bord  de  cette  ouver- 
ture en  ôtant  la  couverte  et  la  terrant  convenablement;  or,  il  y 
a  bien  des  précautions>à  prendre  pour  rendre  ces  sortes  desuir- 
tiens  efficaces,  car  pour  peu  que  leur  retraite  diffère  de  celle  de 
la  pièce  en  plus  ou  en  moins  ,  ils  quittent  le  bord  en  se  défor- 
mant et  gâtent  quelqueruis  toutes  les  pièces  auxquelles  ils  ont 
été  appliqués.  Nous  avons  vu  que  ce  n'est  pas  seulement  la  na- 
ture de  la  pâte  qui  a  de  l'inlluence  sur  la  retraite ,  mais  que  c'est 
aussi  le  mode  de  façonnage,  et  l'ouvrier  aura  beau  prendre,  pour 
faire  les  cerces,  delà  même  masse  de  pfite  que  celle  qui  lui  a  sen'î 
à  faire  les  pièces,  s'il  les  ébauche  plus  mollement  ou  plus  ferme- 
ment, cette  différence  suffit  pour  modifier  la  retraite  de  la  cerce 
et  la  rendre  plus  nuisible  qu'utile. 

En  les  faisant  coniques,  comme  dans  la^^.  10  AB,  ou  dans 
la  fig.  7  A  B,  on  peut  avoir  une  petite  latitude  de  différence 
entre  la  retraite  de  la  cerce  et  celle  du  bord  de  la  pièce,  parce 
qu'alors  la  cerce  s'enfonce  "plus  ou  moins  suivant  le  besoin  ,  et 
soutient  la  régularité  du  bord  sans  le  forcer. 

Les  autres  exemples  d'cncastage  et  de  supporlage  représentés  sur 
\ti  planches  ilviii,  xlik  et  ut ,  s'expliqucnl  assci  bien  d'eux-mtmes  et 
seront  d'ailleurs  iulTisammenl  Uùveloppés   dans  l'cKpIication  de  ces 
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planches,  je  dois  faire  seulement  remarquer  celui  de  la  Ibéière,  PI.  xlviii^ 
fig»  1  A  el  B,  qui  a  deux  appendices  a  et  ^ ,  destinés  à  recevoir  l'anse  et 
le  bec  pour  épargner  la  place  que  tiendrait  une  telle  cazette  si  on  eût 
voulu  la  faire  circulaire.  —  Celui  de  la  coupe ,  fig.  4 ,  qu'il  faut  cuire 
à  boucbeton  avec  une  cerce  (f) élevée  à  cause  des  anses,  et  conique 
très-surbaissée  pour  qu'elle  touche  le  moins  possible  au  bord  concave 
qui  doit  être  émaillé  parce  qu*on  ne  peut  pas  le  polir.  —  Celui  du  bassin 
on  coupe  fig,  5,  B,  de  la  belle  coupe  déjà  décrite  au  façonnage ,  p.  290  ; 
elle  est  enduite  partout  d'une  glaçure  qui  doit  être  brillante  et  qui  n'est 
facilement  polissablc  nulle  part,  le  support  S  à  fend  P  peut  être  mis  en 
couverte  en  dedans  et  servir  d'ustensile  de  ménage  ou  de  chimie.  — 
La  cerce  en  anneau  à  bord  doublement  conique,  PI.  xlix  ,  fig,  7,  A  B, 
destinée  à  cuire  deux  tasses  litron  à  boucbeton  Tune  sur  l'autre ,  pro- 
cédé que  j'ai  vu  pour  la  première  fois ,  en  1812 ,  dans  la  manufacture 
de  Vienne.  —  Enûn,  même  planche ,  la  pièce  fig,  12,  figure  en  pied  de 
12  déc.  de  hauteur  d'un  seul  morceau  ,  cuit  dans  une  série  de  cerces 
ctayées  de  séries  plus  larges  et  soutenues  comme  le  montrent  les  supports 
ou  montants  (o)  et  croisillons  (p).  —  Dans  la  PI.  ui ,  on  doit  remarquer 
l'encastage  du  vase  grec  fig.  4,  à  culot  très-pointu ,  qui  ne  pourrait  tenir 
sur  cette  pointe  sans  l'espèce  de  quille  (g)  attachée  à  la  partie  inférieure 
du  rondeau  (r)  qui  le  recouvre,  et  qui,  pénétrant  dans  son  collet  étroit  et 
dégarni  de  glaçure ,  Tempéche  de  pencher  d'aucun  côté.  —  Celui  du  joli 
compotier  grec ,  si  difficile  à  obtenir  avec  la  pureté  de  formes  et  la  con- 
tinuité de  plan  entre  celui  du  bord  et  celui  des  anses ,  qui  tantôt  s'a- 
baissait ,  tantôt  se  relevait  ;  on  n'y  est  parvenu  qu'au  moyen  de  cette 
espèce  de  jatte  cylindroïde  à  bord  bi-écbancré  pour  le  placement  des 
anses  et  qui  est  représentée  en  coupe  (c)  et  en  profil  (p)  sur  la  fig,  6. 

L'encastage  des  tubes  et  colonnes  présente  deux  difficultés,  surtout  s'ils 
sont  en  couverte  en  dehors.  Dans  le  cas  où  ils  sont  sans  glaçure  extérieure, 
comme  les  tubes  de  chimie ,  on  se  contente  de  les  mettre  horizontale- 
ment dans  une  sorte  de  gouttière  de  porcelaine  cuite ,  se  chargeant 
suffisamment  par  leur  propre  poids,  les  terrant  suffisamment  pour  qu'ils 
n'adhèrent  pas  entre  eux  et  les  recouvrant  d'une  toile  ou  d'un  gros 
papier  trempé  dans  de  la  barbotine  de  porcelaine  ;  cette  disposition  est 
représentée  en  coupe  A  et  en  profil  B ,  (ig.  5. 

Pour  les  colonnes,  c'est  une  autre  difficulté  :  il  faut  les  avoir  parfaite- 
ment droites  et  également  glacées  extérieurement.  Nous  n'avons  pas  trouvé 
de  moyens  plus  efficaces  que  de  les  faire  par  coulage  et  de  les  cuire  sus- 
pendues verticalement  par  un  rebord  que  Ton  enlève  après  la  cuisson  , 
comme  le  représente  la  fig,  3  de  la  même  planche. 

On  voit  dans  tous  ces  encastages  si  diflërents  et  qui  doivent  varier 
comme  les  formes  et  la  destination  des  pièces,  toujours  le  même  système 
des  cerces  à  talons 
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Pour  terminer  tout  ce  qui  me  parait  relulif  à  l'eiicastage ,  je 
dirai  quelques  piots  de  la  position  des  pièces  dans  les  cazeltes. 

Les  pièces  cuisent  sur  leur  pied ,  lorsque  ce  pied  est  assez  so- 
lide, assez  empoté  pour  les  porter  sans  déviation.  Mais  lorsqu'il 
ne  présente  pas  ces  conditions,  on  cuit  le  pied  et  la  pièce  sé- 
parëmenl.  Celle-ci  peut  cuire  sur  son  culot  ou  sans  support 
circulaire ,  ou  avec  un  support  circulaire  lorsque  le  culot  est  trop 
pointu  ;  alors  il  faut  enlever  une  assez  grande  partie  de  couverte 
au  culot. 

On  peut  la  cuire  sur  son  ouverture  lorsqu'elle  est  assez  grande 
pour  le  permettre ,  c'est  ce  qu'on  appelle  cuire  à  bouche- 
ton,  tantôt  sur  le  bord  même  de  cette  ouverture,  qui  alors, 
privée  de  couverte ,  n'est  plus  susceptible  d'être  proprement  do- 
rée, à  moins  qu'on  ne  le  polisse,  PI,  \Li\,Jîg.  5,  6,  9,  tantôt 
sur  une  partie  qu'on  ménage  dans  l'intérieur  du  vase,  PI.  Lti, 
fig.  1. 


Dd  lerraere  ou  eneommage.  —  Quoiqu'on  enlève  avec 
beaucoup  de  soin  et  bien  complètement  la  couverte  des  parties 
qui  doivent  se  trouver  en  contact  avec  des  supports  quelcon- 
ques ,  la  pâte  de  porcelaine  toujours  ramollissable ,  meute  un  peu 
fusible  à  certains  contacu ,  adhérerait  avec  plus  ou  moins  de  force 
aux  supports  en  terre  ou  en  porcelaine  sur  lesquels  elle  poserait. 
Pour  éviter  une  adhérence  dont  on  conçoit  aisément  les  incon- 
vénients, on  place,  entre  le  support  et  la  partie  de  la  pièce  dé- 
nudée de  couverte,  un  enduit  ai^ilo  -  sableux  composé  de  telle 
manière  qu'il  doive  s'opposer  à  toute  adhérence. 

C'est  ce  qu'on  appelle  te  r  rage,  ou  quelquefois  en  gom- 
mage. 

La  composition  bien  simple  de  ce  terrage  varie  cependant 
suivant  les  circonstances. 

Ainsi ,  il  faut  éviter  l'emploi  du  sable  dans  les  cerces  supé- 
rieures à  la  pièce  et  dans  tout  support  dont  le  terrage,  placé 
au-dessus  de  la  cavité  de  la  pièce,  pourrait  laisser  tomber  le 
sable  dans  une  pièce,  dont  l'intérieur  visible  doit  être  sans  as- 
périté pour  avoir  son  mérite.  Telles  sont  lestasses,  les  coupes, 
les  jattes ,  etc.  Le  terrage  doit  se  composer  alors  de  kaolin  argi- 
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leux  lavé  mis  au  pinceau  à  très-peu  d'épaisseur.  Lorsque  les 
pièces  à  bords  ronds  cuisent  renversées ,  c'est-à-dire  à  bouche- 
1 0  n  ,  la  cerce  est  alors  inférieure,  et  le  terrage  peut  se  composer 
presque  uniquement  de  sable  quarzeux  très-pur  non  broyé ,  et 
que  Ton  rend  adhérent  ou  avec  un  peu  d'argile  plastique  délayée 
dans  de  Teau  ou  même  avec  de  la  gomme ,  dont  on  enduit  le 
bord  de  la  pièce. 

Lorsqu'il  s'agit  seulement  d'empêcher  l'adhérence  des  pieds 
d'assiette,  des  moyens  plats  ou  de  tout  autre  pièce  d'un  diamètre 
d'environ  deux  décimètres,  on  a  un  tambour  de  ce  diamètre, 
sur  lequel  est  tendue  une  peau  mouillée  et  couverte  d'un  enduit 
assez  épais  d'argile  plastique.  On  pose,en  frottant  un  peuple  pied 
de  l'assiette  ou  du  plat  sur  cette  peau;  il  s'y  attache  suffisam- 
ment d'argile.  On  le  reporte  aussitôt  sur  une  autre  peau  tenduo 
saupoudrée  de  sable  qui  s'attache  à  l'argile,  et  la  pièce  bien  terrée 
ne  contracte  plus  aucune  adhérence  avec  le  rondeau  sur  lequel 
elle  pose. 

On  emploie  aussi  le  sable  pour  fixer  suffisamment  les  supports 
aux  parties  des  pièces  de  sculpture  qui  en  ont  besoin.  Mais  ici  il 
est  mêlé  avec  un  peu  de  porcelaine. 

En  règle  générale,  il  faut  éviter  dans  le  terrage  l'emploi  de  l'ar- 
gile plastique  en  trop  grande  quantité,  parce  qu'elle  se  lève  de 
dessus  les  pièces ,  se  roule ,  se  contourne ,  et  va  se  coller  sur  la 
couverte  des  parties  voisines  du  bord. 

Il  faut  prendre  garde  aussi  que  tel  mélange  d'argile  et  de  sable 
qui  n'est  point  fusible  seul  le  devienne  assez  pour  faire  adhérer 
les  pièces  par  son  contact  soit  avec  la  pièce  de  porcelaine ,  soit 
avec  la  pâte  des  cazettes,  qui  renferme  une  quantité  assez  no- 
table d'oxyde  de  fer. 

Enfoameinent.  —  L'enfournement  comprend  le  placement 
de  la  porcelaine  dans  les  différents  laboratoires  des  fours  ,  et  le 
défoumement  son  extraction  après  la  cuisson. 

L'enfournement  proprement  dit  est  une  des  opérations  les 
plus  délicates;  manquer  à  quelques  précautions  dans  les  opéra- 
tions précédentes,  on  n'agit  que  sur  une  ou  quelques  pièces, 
manquer  l'enfournement,  c'est  perdre  la  fournée. 
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I^t  f^tuiii  OU  cazetifts  chargés  des  différeotes  pièces,  eomine 
on  vient  de  le  diicrire ,  sont  portés  au  four  pour  le  reoiplir  et 
Hurtout  son  laboratoire  inférieur. 

KIleH  y  sont  placées  en  colonnes  ou  piles  qui  doivent  y  éli^ 
disposéim  avec  le  plus  de  symétrie  possible,  dans  une  verticalité 
piuiaite  et  ronvenablernent  espacées. 

Pour  coniprcndro  facilement  de  quelle  manière  les  piles  doivent  être 
dinpoNèvs ,  il  Diut  foire  connaître  les  noms  qu*on  donne  on  qa  oo  doit 
donner  aux  difTèrenlos  partiel  du  four.  Les  fig.  i  A  et  B  de  la  PI.  uu 
duiini'ni  une  Idfo  claire  d*un  enfournement  composé  de  pièces  très- 
dllT«^riMiiri|Mir  leurs  formel  et  leuri  dimensions  et  disposées  le  plus  rêgu- 
li^rnumil  possiblo. 

Il  y  iigônôrAlemont  iroUchambres  ou  espaces  superposés  dans  lesfoors 
ilo  Krdiirt^  r(  do  Sèvres  (voyex  parliculièremcnl  PI.  l  et  PI.  xli  ,  fig.  2\ 

l/liif^riouro  V  portera  le  nom  de  laboratoire  du  grand  feu. 

Lu  moyrnnti  L*  colui  do  laboratoire  du  dégourdi  ou  globe. 

La  sui^riouro  0 ,  colui  de  c  0  n  0  de  la  cheminée,  dit  enfer 
pnr  It^^  ouM'irrit. 

la^s  dilVoroiilM  (\H|mrvs«  places  et  rangées  de  piles  de  cazettes  dans  le 
labtM'atoiro  du  graml  feu ,  seront  désignés  comme  il  suit: 

Mil  MVMiit,  IM.  i.i,  fig*  K,  le  devant  du  four  (d)  ou  la  porte;  puis  en 
|Mrl(iiil  dt^  U  porto  ot  allant  de  gauche  à  droite,  les  feux  ou  foyers  1, 
il,  il  ot  \  ,  ttu  nommo  pile  dos  feux  les  trois  ou  quatre  piles  d*étuis  qui 
«0  Irouvont,  on  K^i^<i^ral,  au  premier  rang  vis-à-vis  chaque  foyer,  et  qui 
koiit  (tamis  do  ganlo^foux  (y). 

ICiilio  los  foyor»  sont  los  espaces  ou  piles  nommées  entre-les-feux, 
s<i\oir  : 

\  -'â  ou  de  gauche. 

^o— 3  ou  de  fond. 

3 — 4  ou  de  droite. 

V—\  de  la  porte  ou  du  devant. 

«  i  oir  lu  figuri!>  1  II ,  qui  présente  le  seul  espace  3—4.) 
I.OM  pilos  HO  rouiptoiit  onsuito  par  rang,  autant  qu'il  est  possible,  et 
vont  on  pdi  Uuit  do  1  prtVn  dos  parois  jusque  vers  le  centre.  Il  y  en  a  ordi- 
iiiiiriMiiriil  diiiiM  un  onfournomout  régulier  et  simple,  tel  que  celui  du 
four  A  ,  IM.  111 ,  fig.  1  A  ,  do  la  manufacture  de  Sèvres  ,  cinq  rangs  jus- 
qu'aux pilos  du  roiitro  qui  formont  un  groupe  de  4,  5  ou  7  piles. 
Lo  four  pout  oiisuilo  Mro  |iartagé  horiiontalement  en  trois  régions. 

i/infiSriouroqui  s'appuio  sur  losol  ou  l'aire  et  forme  le  tiers  infériem*. 
La  nioyonno  qui  comprend  lo  second  tiers  et  les  étuis  des  montres 
nioyomios. 

Lu  troiHl^mo  ou  d'en  haut,  qui  va  presque  Jusqu'à  la  voûte  du  four. 
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Ces  dénominations  admises  rendent  parfaitement  clair  ce 
qu'on  va  dire  de  la  disposition  d'un  enfournement  normal. 

Je  désigne  ainsi  un  enfournement  qui  peut  s'approcher  au 
]>lus  près  d'une  parfaite  symétrie^  c'est  celui  de  la  plupart  des 
fabriques  de  commerce  où  toutes  les  pièces,  sans  être  sembla- 
bles de  formes  et  d'ornements ,  sont  à  peu  près  de  même  dimen- 
sion. Cet  enfournement  est  rare  au  contraire  dans  la  manu- 
facture royale  de  Sèvres ,  où  Ton  a  très-fréquemment  à  passer 
au  four  des  pièces  d'une  forme  et  d'une  dimension  insolites. 

La  symétne  est  donc  une  des  premières  conditions  du  succès 
d'un  enfournement.  On  conçoit  que  la  plupart  des  fours  à 
porcelaine  ayant  quatre  foyers  et  quatre  bouches  d'aspiration , 

* 

on  ne  peut  compter  sur  une  répartition  égale  de  la  chaleur,  que 
si  ces  foyers  correspondent  à  des  conduits  do  tirage  à  peu  près 
t»gaux.  Or,  c'est  une  condition  très-difficile  à  Sèvres,  et  d'où  ré- 
sulte une  assez  grande  irrégularité  de  cuisson  dans  les  diverses 
parties  du  four. 

Après  cette  condition  vient  celle  d'un  espacement  suffisant 
entre  les  piles  pour  laisser  facilement  passer  les  produits  échauffés 
de  la  combustion  ^  dans  Fenfoumement  régulier  que  nous  pre- 
nons pour  exemple^  il  doit  être  d'environ  o,  1 1  au  premier  rang, 
et  0,06  au  deuxième  rang. 

La  verticalité  parfaite  des  piles  est  une  troisième  et  indispen- 
sable condition  de  la  solidité  d'un  enfournement^  on  l'établit  avec 
le  fil  à  plomb  et  o'n  la  maintient  au  moyen  du  lut  qu'on  met  entre 
chaque  cazette ,  cerce  et  rondeau ,  et  des  étais  nommés  a  c  c  o  t  s. 

Le  1  u  t  est  une  pâte  argileuse  courte,  mais  très-maniable,  qui 
se  compose  : 

D'argile  plastique SO 

De  sable  quarzeux ' 70 

On  malaxe ,  on  bat  fortement  ce  mélange  et  on  en  forme  une 
masse  qu'on  place  dans  une  boîte  cylindrique  de  fonte  percée  à 
son  fond  d'un  trou  circulaire  dont  on  peut  faire  varier  le  dia- 
mètre. A  l'aide  de  la  pression  d'un  piston  mu  par  une  forte  vis 
à  filet  simple,  on  fait  sortir  cette  pâte  en  longs  cylindres  ou  ba- 
guettes de  I  à  3  centim.  de  diamètre. 

II.  21 
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Cescylindres qu'un  appelle  coi  om  bi  iis,  se  mettent  sur  le 
bord  supérieur  des  cercesou  descazetles,  et  permellent  de  placer 
très-horiionlalement  la  cazette  et  !e  rondeau  qu'on  pose  sur  ce 
bord.  Il  s'y  fixe  assez  solidement ,  mais  sans  lui  faire  contracter 
par  le  feu  une  adhérence  qu'on  ne  pourrait  vainci-e  qu'en  bri- 
sant les  cerces  ou  les  cazettes. 

La  composition  de  celte  pâle  est  rendue  sableuse  et  fria- 
ble dans  ce  but.  Le  cboix  du  sable  est  important,  car  pour 
peu  qu'il  soit  trop  argileux,  trop  calcaire  ou  trop  ferrugineux  , 
il  l'oad  le  lut  ou  trop  dur  ou  trop  fusible.  La  manufacture  de  Sè- 
vres, quoique  entourée  de  collines  sableuses,  a  de  la  peine  à  en 
trouver  une  à  sa  portée  qui  lui  fournisse  un  sable  convenable. 

four  que  les  piles  ainsi  montées  ne  se  dérangent  pas,  on  les 
appuie  l'une  contre  l'autre  au  moyen  des  accots  dont  je  viens 
de  parler  :  ce  sont  des  fragments  d'éluis  posés  en  travers  dos 
espaces  réservés  entre  les  piles  et  fiséspar  du  lut  (vuyezVL  lu, 
fig.  I  en  (a). 

Le  sol  du  four  ne  reste  pas  longtemps  parfaitement  plane ,  il 
faut  cependant  asseoir  chaque  pile  de  cazette  sur  une  suiface 
horizontale  et  plane.  On  commence  la  pile  par  un  étui  plus  fort 
qu'on  place  bien  borizonlalement  sur  une  couronne  de  lut.  Mais 
on  a  remarqué  que  la  cendre  qui  est  emportée  par  le  courant 
de  feu  rendait  fusible  cette  première  assise  de  lut,  et  qu'on  ne 
pouvait  l'enlever  qu'à  coups  de  pioche  ,  ce  qui  dégiadait  promp- 
tement  le  sol  du  four.  On  l'a  remplacée  par  un.  lit  de  sable  quar- 
zeux  pur  sur  lequel  on  peut  asseoir  très-régulièrement  la  colonne 
de  cazette  et  qui  se  détache  aisément ,  après  chaque  cuisson ,  de» 
Iniques  du  four  formant  le  plancher. 

Les  pièces  de  porcelaine,  selon  leur  forme  et  leur  mode  de 
façonnage  ,  sont  plus  ou  moins  sensibles  à  l'action  d'un  feu  vio 
lent,  il  faut  alors  les  placer  dans  le  four  en  raison  composée  de 
cette  sensibihté  et  des  températures  qui  sont  un  peu  différentes 
suivant  les  places  et  les  régions  du  four. 

Voici  une  idée  de  cette  disposition ,  suffisante  pour  faire  con- 
naître les  règles  que  l'on  doit  suivre,  et  pourse  diriger  en  con- 
séquence dans  le  placement  des  autres  pièces. 

Les  places  devant  les  feux  au  premier  rang  dans  la  région 
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inférieure,  sont  les  plus  chaudes.  On  y  met  les  pièces  plates  tels 
que  soucoupes,  assiettes,  plateaux. 

Mais  conime  les  jets  de  flamme  et  de  chaleur  accompagnant  qui 
sortent  entre  les  piliers  des  foyers  sont  dans  toute  leur  pjiissance, 
ces  piles  seraient  bientôt  coupées  et  il  en  résulterait  de  nom- 
breuses et  graves  avaries.  Pour  les  éviter,  on  double  avec  des 
garde-feu  (g'gr) ,  c'est-à-dire  avec  des  plaques  cintrées,  la  face 
tournée  vers  le  foyer  des  étuis  qui  forment  la  partie  inférieure  de 
ces  pile3.  On  ne  doit  pas  se  contenter  de  cette  précaution  ,  il  faut 
mettre  dans  ces  bas  de  piles  des  cazettes  plus  fortes  et  qui  soient 
presque  neuves. 

Cette  extrême  chaleur  ne  se  propage  pas  jusqu'à  Faire  du  four, 
et  toutes  les  pièces  que  Ton  met  tout  à  fait  à  la  base  des  piles , 
presque  sur  Taire,  sont  rarement  suffisamment  cuites  \  quelque- 
fois même  celles  de  la  base  des  piles  qui  sont  devant  les  feux , 
le  sont  à  peine. 

On  place  dans  la  région  du  milieu  des  pièces  de  toutes  sortes, 
et  vers  le  centre ,  des  pièces  grandes  et  hautes  ,  telles  que  vases , 
soupières,  qui  par  leur  forme  craignent  de  l'affaissement,  mais 
qui  glacent  bien  à  cette  température  (^). 

C'est  dans  cette  région  entre  les  feux ,  au  second  rang ,  que 
sont  ou  doivent  être  les  étuis  renfermant  les  montres  ou 
pyroscopes  destinés  à  juger  Tétat  du  feu  dans  les  différentes 
parties  de  la  région  moyenne  du  four,  et  le  plus  ou  moins  d'avan- 
cement de  la  cuisson. 

Les  pièces  qui  repassent  au  grand  feu  pour  la  correction  de 
quelques  défauts  qui  n'exigent  pas  le  plus  fort  feu ,  les  pièces  lé- 
gères très-susceptibles  d'affaissement  ou  de  déformation  par  le 
moindre  excès  de  feu ,  telles  que  les  tasses  minces ,  les  pièces  en 
pâte  de  sculpture ,  les  fonds  bleus  au  grand  feu,  se  mettent  dans 
différentes  places  de  cette  troisième  région.  Enfin  on  met  sur  le 
haut  des  piles  de  cazettes ,  près  de  la  voûte ,  les  instruments  de 
chimie ,  tels  que  mortiers ,  cornues  qui  n'ont  point  de  couverte ,  et 
qui  peuvent  cuire  à  feu  nu  ou  du  moins  enveloppés  d'une  simple 
membrane  de  porcelaine  dont  on  a  décrit  le  façonnage  (  art.  i , 

(*}  On  n*a  pas  suivi  ces  dispositions  dans  l*exemple  d'enfournement  donné 
fig.  1 ,  Pi.  ux. 
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I ,  D  de  ce  chapitre).  Cela  s'appelle  cuire  en  charge. 

C'est  au  centre  s'étendanl  de  la  partie  supérieure  de  la  région 
moyenne  à  la  partie  inférieure  de  la  région  supévii^ure,  que  se 
placent  lus  grandes  pièces,  tels  que  vases  de  y  décimètres  à 
I  mètre  de  hauteur,  les  grandes  coupes  de  8  à  9  décimètres  de 
diamètre ,  les  tables  rondes  ou  carrées  d'un  mètre. 

Comme  ces  pièces  tiennent  la  place  de  plusieurs  piles,  et  qu'il 
ne  faudrait  pas,  sans  craindre  de  trop  déranger  la  régularité  de  ré- 
partition de  la  chaleur  dans  le  four,  faire  monter  de  bas  efl  haut 
la  grande  pile  qui  les  renferme  (PI.  hn,Jig.  1  A,  P),  on  ne  com- 
mence cette  pile  que  vers  le  milieu  ou  même  vers  le  haut  de  la  n;- 
gion  moyenne,  en  faisant  ce  qu'on  appelle  un  b  à  ti  s,  c'est-à-dire 
en  plaçant  sur  quatre  ou  cinq  piles  d'assiettes  suivant  la  gran- 
deur de  1b  pièce  à  cuire,  une  grande  et  forte  plaque  en  pfltc  de 
eazette  de  première  qualité.  C'est  sur  cette  plaque  qu'on  établit 
l'échafaudage  nécessaire  pour  porter  soit  le  vase ,  soit  la  plaque 
de  porcelaine  (  P  ,Jig.  i-A  )  de  8  à  1 1  décimètres  de  côté ,  en- 
casté  comme  il  a  été  décrit  plus  haut. 

Les  plaques  faites  en  pâte  de  cuzettes  qui  recouvrent  ce  grand 
espace  s'affaissent  quelquefois  malgré  leur  puissante  épaisseur,  et 
il  est  arrivé  qu'elles  ont  tombé  dans  certains  cas  sur  la  plaque  de 
porcelaine  ;  il  fautles  doubler  en  les  croisant,  et  bien  se  garder,  par 
économie  de  place ,  de  vouloir  les  charger  d'étuis  renfermant  de 
la  porcelaine  ;  on  doit  se  contenter,  pour  ne  pas  laisser  le  feu  va- 
guer dans  cet  espace,  de  monter  il  plomb  sur  les  angles  quelques 
piles  d'étuis  légers  et  presque  vides. 

Telles  sont  les  principales  observations  à  faire  sur  l'encastage 
et  sur  l'enfournement  des  foure  de  Sèvres,  en  général ,  et  de  quel- 
ques pièces  remarquables  en  particulier. 

Ces  opérations  faites  ,  on  procède  au  remplissage  du  labora- 
toire du  dégourdi  {V},fig.  a,  PI.  xLi).  Il  y  a  ici  beaucoup 
moins  de  difficultés  à  surmonter  et  de  précautions  à  prendre. 

On  place  dans  ce  laboratoire  les  étuis  et  toutes  les  autres 
pièces  d'encastage  crues,  elles  y  prennent  en  générai  presque 
tout«  leur  retraite  (  noyez  le  tableau  des  retraites  n"  7  G,  n"  66 
à  70} ,  et  une  solidité  voisine  de  celle  d'une  cuisson  parfaite. 

On  place  dans  les  étuis  tant  cuits  que  crus,  toutes  les  pièces 
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de  porcelaine  crue  qu'il  faut  amener  à  l'état  de  dégourdi.  Comme 
elles  ne  peuvent  contracter  aucune  adhérence  sérieuse  entre 
elles,  on  peut  les  placer  Tune  sur  Tautre,  néanmoins  on  les  sépare 
toujours  par  un  peu  de  sable  quarzeux. 

II  ne  faut  pas  non  plus  mettre  un  trop  grand  nombre  de  pièces 
plates  Tune  dans  Tautre ,  les  pièces  inférieures  n'ayant  pas  assez 
de  consistance  pour  soutenir,  sans  se  fêler,  le  poids  des  pièces 
supérieures. 

Quant  au  cône  de  la  cheminée ,  quoiqu'il  n'ait  pas  de  voûte , 
il  conserve  encore  assez  de  chaleur  pour  cuire  suffisamment  des 
cazettes  ,  des  moufles  et  des  briques. 

Ces  trois  chambres  remplies  on  en  mure  ou  ferme  les  portes. 

Celle  du  laboratoire  du  grand  feu  se  mure  avec  trois  rangées 
de  grosses  briques  faites  exprès ,  formant  ensemble  une  épaisseur 
de  6  décimètres ,  posées  à  sec  et  seulement  enduites  extérieure- 
ment d'une  couche  de  marne  argileuse  dite  terre  à  four.  Mais  M.  de 
Rumfortm'ayant  fait  remarquer  ily  a  longtemps  que  Tair  en  repos 
était  un  très-mauvais  conducteur  du  calorique,  je  conservai ,  sur  son 
conseil ,  un  espace  vide  de  deux  briques  d'épaisseur  entre  le  mur 
intérieur  et  le  mur  extérieur  qui  est  d'une  seule  brique.  On  laisse 
dans  le  commencement  du  feu  passer  un  courant  d'air  dans  cet 
espace  pour  sécher  les  mortiers  et  enduits ,  mais  quand  le  grand 
feu  commence,  on  ferme  plus  complètement  les  ouvertures 
pour  réduire  la  couche  d'air  interposée  au  repos.  Or  comme 
on  n'y  réussit  presque  jamais ,  et  qu'alors  ce  mur  d(îvient  plus 
froid ,  on  ne  cuit  pas  bien  à  la  porte ,  en  sorte  que  j'ai  été  obligé 
de  renoncer  à  ce  procédé  très-vrai  en  théorie ,  mais  d'une  appli- 
cation trop  difficile. 

On  place  les  visières,  et  l'enfournement  est  terminé. 

Les  visières  sont  des  ouvertures  carrées  réservées  dans 
diverses  parties  des  fours  (  on  en  voit  en  V,  PI.  xli  ,  fig.  a ,. 
en  VV*) ,  par  lesquelles  on  peut  voir  la  couleur  plus  ou  moins  in- 
candescente du  four  et  retirer  les  montres. 

Ces  visières  sont  fermées  par  un  tampon  carré  en  terre  cuite 
dont  le  manche  est  percé  d'un  canal  fermé  à  son  extrémité  exté- 
rieure par  une  plaque  de  verre  qui  permet  de  voir  l'état  d'incan- 
descence du  four  sans  déboucher  les  ouvertures  carrées  mention- 
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nées  ci-dessus  et  sans  laisser  entrer  Tair  froid.  Il  est  fermé  à  sa 
l)ase  par  un  coulisseau  en  fer.  (On  en  voit  le  profil  et  les  coupes, 
IM.  XLi  ,/§•.  2  V,  V*,  et  l'ouverture  extérieure  dans  la  porte  du 
four  double,  PI.  h^fig.  i  (m  m). 

La  conduite  da  fea  (')  est  soumise  aussi  à  des  pratiques  et 
des  usages  que  les  cuiseurs  regardent  comme  essentiels ,  et  dont 
cependant  il  est  bien  sûr  qu'on  peut  se  passer. 

Ainsi,  à  Sèvres,  on  conduit  le  petit  feu  lentement,  et  pendant 
environ  i5  heures,  avec  du  bois  blanc,  tremble  ou  bouleau,  en 
gros  morceaux  de  quartier  d'environ  un  décimètre  de  côté  -,  on 
le  jette  dans  Talandier  par  la  bouche  supérieure,  quon  fermait 
très-imparfaitement  au  moyen  de  plaques  de  fer  qui  ne  tardaient 
pas  à  se  voiler  considérablement,  tandis  qu'on  laisse  ouverte  la 
petite  bouche  inférieure. 

Lorsque  le  feu  est  d'un  beau  rouge  en  dedans,  on  couvre 
c*est-à-dire  qu'on  place  horizontalement  sur  la  bouche  supé- 
rieure des  alandiers  ou  fovers,  du  bois  de  tremble  ou  de  bouleau 
fendu  finement  en  bûchettes  de  '6  à  4  centimètres  de  grosseur. 
Cette  bouche  est  comme  fermée  par  ce  bois  accumulé  en  talus , 
et  c'est  à  travers  les  interstices  de  ces  bûchettes  qu'entre  avec 
force  l'air  nécessaire  ii  la  combustion. 

Quand  le  feu  marche  bien ,  l'air  se  précipite  avec  force  et  rapi- 
dité par  ces  interstices.  La  flamme  du  bois  est  renversée,  et  il  ne 
s'élève  pas  le  plus  léger  filet  ni  de  flamme  ni  de  fumée.  On  peut 
mettre  la  main  impunément  sur  ce  talus  de  bois  brûlant  avec 
une  si  grande  rapidité,  qu'il  faut  le  renouveler  sans  cesse,  et 
produisant  une  si  grande  quantité  de  chaleur,  que  les  piliers  des 
alandiers  sont  d'une  incandescence  telle  qu'on  ne  peut  en  soute- 
nir l'éclat.  On  se  plaint  quelquefois,  par  les  motifs  que  j'exposerai 
plus  bas,  de  cet  excès  de  tirage  et  de  combustion  si  complète  et  si 
rapide,  que  toute  la  braise  est  consumée  et  que  la  cendre  est  vola- 
tilisée au  point  qu'il  ne  reste  pas  après  la  cuisson  un  décalitre  de 
braise  et  de  cendre  dans  les  alandiers  \  mais  un  avantage  auquel 

(»)  J'ai  irai  lé  ce  sujet  d'une  manière  générale  chap.  IV,  art.  IV,  S  1.  Je  vais  ne 
présenter  Ici  que  les  considérations  particulières  à  la  cuisson  de  la  porcelaine 
dure. 
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j'attache  de  l'importance,  c'est  que  toute  la  fumée  est  brûlée,  et 
qu'à  partir  du  grand  feu ,  il  ne  s'en  dégage  pas  la  moindre  quan- 
titë  visible  par  la  cheminée  du  four. 

Tel  est,  selon  moi,  d'après  toutes  les  lois  qui  résultent  des 
obser\'ations  et  des  expériences  que  les  chimistes  et  les  physiciens 
ont  faites  sur  la  parfaite  combustion,  tel  est,  dis-je,le  caractère 
de  la  perfection  de  combustion  d'un  four  à  porcelaine.  La  pré- 
sence d'une  certaine  quantité  de  braise  dansles  cendriers  du  foyer, 
la  production  de  la  fumée  par  lechargeage  et  l'agitation  du  bois , 
qu'on  nomme  si  singulièrement  lavage,  sont  des  idées  et  des 
pratiques  qui  me  paraissent  peu  rationnelles,  et  dont  je  rejette 
l'inutilité  au  moins  dans  l'état  ordinaire  des  fours  et  des  cuissons, 
puisque  j'ai  vu  cuire  et  bien  cuire  dans  les  fours  de  Sèvres,  pen- 
dant 4o  ans,  sans  qu'on  ait  pratiqué  ces  usages.  J'ai  dit  au  para- 
graphe cité  plus  haut  que  je  n'en  avais  pas  refusé  l'expérience, 
mais  qu'elle  ne  m'avait  rien  appris.  Peut-être  faudrait-il  en  étu- 
dier|(^s  résultats  avec  une  précision  que  je  n'ai  pu  y  apporter.  Je 
dirai  cependant  qu'il  ne  faut  jamais  rejeter  sans  examen  les  pra- 
tiques des  ouvriers ,  même  celles  qui  paraissent  les  moins  ration- 
nelles, car  le  four  B  m'a  appris  qu'il  était  possible  qu'une  com- 
bustion trop  rapide  et  trop  complète  de  la  braise  des  alandiers 
ralentît  réellement  la  croissance  de  la  température  du  four. 

Il  y  a  donc  des  fours  à  porcelaine  qui  pèchent  quelquefois  par 
un  excès  de  tirage  qu'il  est  difficile  de  modérer,  et  qui  fait  entrer 
dans  le  four  une  trop  grande  quantité  d'air  froid.  Ce  courant  d'air, 
qui  n'a  pas  le  temps  de  s'échauffer  suffisamment,  emporte  avec 
une  telle  rapidité  l'air  chaud  produit  parla  combustion,  qu'il 
n'a  pas  le  temps  de  transmettre  sa  chaleur  aux  objets  à 
cuire.  Cet  effet  résulte  ou  de  la  trop  grande  surface  des  ouvert 
turcs  des  cheminées  partielles  dites  c  a  r  n  e  a  u  x ,  ou  de  la  trop 
grande  élévation  du  tuyau  de  la  cheminée  générale. 

On  peut  corriger  ce  défaut  d'équilibre ,  soit  en  réduisant  l'ou- 
verture des  carneaux ,  soit  en  diminuant  la  hauteur  de  la  chemi- 
née générale,  et  rétablir  ainsi  l'équilibre  entre  l'entrée  de  l'air  et 
la  sortie  des  produits  de  la  combustion  ;  mais  quand  ce  défaut 
n'est  pas  corrigible  pour  le  moment,  il  faut  augmenter  la  quan- 
tité du  combustible  en  chargeant  bien  complètement  l'ouverture 


328  pOTEiiiE  A  l'ATi:  mni:  trassi-lcide. 

des  bouches  supérieures  du  foyer ,  et  quand .  malgi  ci  ce  soin ,  le  ' 
tirage  continue  toujours  trop  fort,  en  introduisant  du  combus- 
tiblo  dans  l'intérieur  même  du  foyer  par  l'œil  ou  petite  bouche 
inférieure  et  antérieure  de  l'alandier  ;  il  se  dégage  une  plus  grande 
quantité  de  chaleur,  et  il  se  produit  de  la  braise  qui  gône  le  tirage 
et  contribue  h  chauffer  l'air. 

Ce  que  j'ai  dit  au  §  i  de  l'art.  IV,  p.  aa8,  sur  le  b  ou  dagr  des 
alandiers  et  le  d  é  b  r  h  i  s  a  g  e ,  s'applique  très-exactement  à  la 
conduite  du  feu  dans  les  fours  à  porcelaine.  Je  n'ai  pas  ii  y  revenir. 


ingement  du  fen.  —  J'ai  dit,  ch.  V,  art.  IV,  §â,  p.  ïSi . 

qu'on  ne  possédait  encore  aucun  moyen  certain  déjuger  le  degré 
de  température  des  fours  à  Poterie,  et  à  plus  forte  raison  celte  des 
fours  à  porcelaine ,  qui  est  si  élevée.  Le  chef  cuiseur  juge  l'état 
d'avancement  du  feu  par  celui  de  la  couverte  mise  sur  des  petites 
plaques  de  porcelaine  un  peu  convexes,  qu'on  appidie  montres, 
et  qui  sont  placées  au  second  rang  des  piles  de  cazetles.  Il  y  a 
quelquefois  cinq  étuis  ou  cazettes  de  montres,  mais  plus  ordi- 
nairement on  n'en  met  que  deux;  lorsqu'on  en  met  cinq,  c'est 
non-seulement  pour  juger  I  état  plus  ou  moins  avancé  de  la  cuis- 
son ,  mais  encore  pour  savoir  si  elle  est  égale  dans  toutes  les  par- 
ties du  four.  On  met  donc  deux  étuis  de  montre  dans  la  seconde 
pile  à  côté  de  la  porte.  L'un  a  o  met.  55  cent,  environ  au-dessus 
du  sol ,  l'autre  a  i  m  65  cent.  On  place  tes  trois  autres ,  savoir  : 
un  à  l'opposite  de  la  porte,  et  les  deux  autres  sur  les  eûtes  du 
four ,  tous  k  peu  près  k  ta  même  hauteur. 

On  juge  l'état  d'avancement  de  la  cuisson  dans  chacune  de  ces 
partiespar  le  glacé  de  la  couverte.  Lorsque  la  couveile  est  parfaite- 
ment glacée,  la  porcelaine  est  cuite  dans  les  étuis  de  montre,  et 
par  conséquent  dans  les  parties  du  four  qui  les  avoisinent.  On  peut 
même  admettre  qu'elle  y  est  un  peu  plus  cuite,  n'ayant  point  eu 
de  communication  avec  Vair  froid  extérieur. 

Ces  moyens,  quoique  non  comparables  et  imparfails ,  suffisent 
dans  la  pratique  pour  juger  si  la  porcelaine  est  cuite  -,  mais  ils  ne 
font  pas  connaître  la  marche  ascendante  plus  ou  moins  rapide  de 
la  température  et  par  conséquent  de  la  cuisson. 

Le  four  resterait  une  heure  et  plus  sans  avancer  ;  sa  tempéra- 
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ture  même  pourrait  s'abaisser  un  peu  sans  qu'on  s'en  aperçût.  Le 
pyromètre  de  Wedgw. ,  le  seul  instrument  mensurateur  des  hau- 
tes températures  que  l'on  ait  pu  introduire  dans  la  pratique,  n'est 
ni  assez  sensible ,  ni  assez  exact ,  ni  d'une  observation  assez 
prompte  pour  faire  connaître  la  température  et  la  marche  d'un 
four  dans  une  partie  déterminée ,  et  à  plus  forte  raison  dans  ses 
diverses  régions. 

Cependant  je  dois  indiquer  la  température  déterminée  par  le 
pyromètre  de  Wedgwood,  provenant  de  différents  savants, 
MM.  Vauquelin,  Berthieret  Pouillet,  et  à  des  époques  différentes. 

Le  tableau  suivant  les  fait  connaître  : 


DATES. 


MANUFACTURES, 

FOURS     ET    PLACES. 


1802 Sèvres 


18^2.  Févr.,  17. 

Mars,  3. 

Mars,  16. 
18^3.  Déc.y  7.  . 

1862.  Août. .  .  . 

l 


Id.  FA,  à  droite 

Id.  FC,  pile  des  montres 

JCl.    &  A.  •••••■.«. 

Id.  FC ,  diverses  places. 
Limoges.  Alldaud. 


o 
ce 


•M 

O 


60 


•  •  •   • 


32  à  53 


•  •  •   • 


1 


o 
ta 

• 

es 
(9 


135 
136 
128 
132 

150 


OBSERVATIONS. 


Moyenne  de  125  à  130. 


Moyenne  de  3  expér. 


J'ai  cru  pendant  longtemps  que  la  température  des  fours  de 
France ,  Paris  ou  Limoges ,  était  inférieure ,  et  même  de  beau- 
coup ,  à  celle  du  four  de  Sèvres.  Ce  qui  m'avait  induit  en  erreur, 
c'est  qu'en  effet,  lorsque  j'essayai  à  cuire ,  il  y  a  plus  de  3o  ans, 
des  pièces  de  porcelaine  de  Sèvres  dans  les  fours  de  la  fabrique  de 
Lefèvre ,  rue  Amelot ,  et  de  sa  porcelaine  dans  ceux  de  Sèvres ,  je 
trouvai  une  différence  très-sensible  en  faveur  des  fours  de  Sèvres; 
mais  j'eus  tort  d'en  conclure  à  la  généralité  de  cette  différence  , 
car  depuis  lors  je  me  suis  convaincu  par  le  même  moyen  de  com- 
paraison que  le  four  de  MM.  Talmours  et  Discry ,  à  Paris ,  celui  de 
la  manufacture  royale  de  Berlin,  cuisaient  très-bien  dans  cer- 
taines régions  la  porcelaine  de  Sèvres,  et  j'ai  acquis  une  con- 
naissance plus  précise  de  ces  différences  et  de  l'influence  des 
places  dans  le  four  de  M.  Alluaud,  de  4  mètres  33  centimètres 
de  hauteur,  sur  4  niètres  de  diamètre.  Des cylindroïdes  du  pyro- 
mètre  de  Wedgwood,  appartenant  à  M.  Pouillet ,  ont  donné 
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pour  le  sol  du  four  seulement  i  ii  degrés,  et  pour  le  centre, 
dans  un  cas,  i5o  degrés,  dans  l'autre  162.  On  voit  quelle 
inégalité  de  répartition  de  la  température  il  y  a  dans  ces  fours ,  et 
quelles  sont  en  partie  les  causes  de  la  fausse  idée ,  qu'avec  beau- 
coup de  nos  chefs  ,  je  m'étais  faite  sur  notre  haute  température. 

Gombastible.  —  Le  combustible  employé  à  Sèvres  s'était 
réduit  pendant  longtemps  au  seul  bois  de  tremble  (  Populus  tre- 
mula,  LiNN.),  jeune  de  20  à  aS  ans.  On  craignait  le  bouleau  :  je 
l'ai  employé  avec  le  tremble,  et,  d'après  les  tableaux  suivants,  on 
verra  que  je  n'y  ai  guère  trouvé  d'avantages  sous  le  rapport  éco- 
nomique ,  mais  seulement  sous  celui  de  la  rapidité  de  la  cuis- 
son et  de  la  réduction  de  la  flamme,  qui,  souvent,  s'emporte 
trop  avec  le  tremble. 

11  y  a  des  manufactures  où  Ton  emploie  toutes  sortes  de  bois , 
le  charme,  Taulneetmôme  le  chêne  (Chantilly,  Villedieu);  mais 
je  ne  sache  pas  qu'on  ait  encore  employé  la  houille  avec  succès 
dans  aucune  manufacture  de  France. 

On  l'a  essayé  à  Lille ,  en  1 785  -,  je  donne  la  forme  et  les  di- 
mensions du  four  qui  a  servi  à  ces  cuissons ,  PI.  xli  ^Jig.  1 ,  AB, 
et  ici  quelques  détails  sur  leur  conduite  et  leur  résultat. 

Ces  essais  ont  été  commencés  vers  1784 ,  dans  la  manufacture 
fondée  à  Lille  par  M.  Lepène-Duroo ,  dirigée  par  M.  Roger ,  et  en- 
suite par  M.  Regnault.  Ils  intéressèrent  M.  de  Calonne,  intendant 
de  Flandre ,  qui  fit  accorder  à  cette  manufacture  un  secours  du 
gouvernement,  que  les  circonstances  ne  permirent  pas  de  réaliser. 

Les  cuissons  à  la  houille  ont  eu  lieu  pendant  environ  12  à  1 5 
mois,  en  1786  et  1786.  Il  a  été  fabriqué  tout  un  service  de  table 
destiné  au  dauphin ,  sous  le  patronage  duquel  cette  manufacture 
était  placée.  Les  résultats  des  cuissons  ont  été  souvent  assez  sa- 
tisfaisants dans  les  parties  du  four  comprises  entre  deux  alan- 
diers  ;  mais  les  cazettes  en  face  de  la  sortie  des  feux  des  alandiers 
étaient  souvent  fondues,  malgré  l'épaisseur  considérable  qu'on 
leur  donnait.  En  outre ,  la  porcelaine  était  fréquemment  jaune , 
et  surtout  tachée  par  les  cendres  fines  que  toutes  les  précautions 
ne  pouvaient  empêcher  de  pénétrer  dans  l'intérieur  des  cazettes. 

lue  Musée  céramique  de  Sèvres  possède  une  soui^upe  sortie 
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d'une  de  ces  cuissons  à  la  houille.  Elle  a  d'autant  plus  d'intérêt 
qu'elle  porte  écrit  en  couleur  de  porcelaine  l'inscription  suivante: 

FAIT  A  ULLE,  EN  FLAMDRE  ,  CUIT  AU  CHARBON  DE  TERRE  ,  EN  1785. 

Ainsi ,  il  est  donc  bien  établi  qu'on  peut  cuire  la  porcelaine 
dure  (*)  à  la  houille;  mais  que  ce  mode  de  cuisson  a  des  incon- 
vénients par  dessus  lesquels  un  grand  résultat  économique  peut 
seul  décider  à  passer. 

Défoarnement.  —  On  laisse  à  Sèvres  le  four  se  refroidir  pen- 
dant environ  huit  jours.  La  veille  au  soir  du  défournement  on  dé- 
fait les  portes  :  l'air  extérieur  pénètre  peu  î\  peu  entre  les  piles  et 
les  refroidit  lentement,  ce  qui  épargne  et  les  cazettes  et  même 
quelques  pièces  de  la  destruction  par  fêlure  ou  tressaillure  qui 
résulte  d'un  refroidissement  trop  prompt.  Un  refroidissement  lent 
i't  gradué  peut  être  considéré  comme  un  véritable  recuit. 

Le  défournement  s'opère  avec  ordre ,  les  chefs  présents ,  par 
tous  les  hommes  du  four.  Je  tiens  à  ce  qu'on  le  fasse  lentement, 
afin  qu'on  puisse  observer  les  causes  des  avaries  ou  défauts  qui 
peuvent  se  présenter ,  et  dont  aucune  fournée  n'est  jamais  com- 
plètement exempte. 

A  mesure  que  les  étuis  sont  vides,  on  relie  avec  des  cordes  et 
des  garots  tous  ceux  qui ,  quoique  séparés  en  trois  ou  quiitre 
pièces ,  peuvent  encore  servir. 

On  les  chapote  sur-le-champ,  c'est-à-dire  qu'on  en  détache 
avec  la  palette  de  fer  nommée  c  h  a  p  o  t  i  n  toutes  les  parties  qui 
menacent  de  se  détacher.  On  dresse  les  rondeaux,  etc. 

Les  pièces  défournées  sont  dégagées  du  sable  adhérent  à  leur 
pied ,  en  les  frottant  avec  un  grès  artificiel ,  dur,  mais  friable ,  qui 
enlève  le  sable  sans  rayer  la  couverte ,  comme  le  ferait  le  grès  na- 
turel. Il  est  composé  : 

De  sable  quarzeux  brut 96 

De  reliquats  de  pâte  de  porcelaine U 

100 

(1)  On  a  trouvé  dans  beaucoup  d'ouvrages  des  indications  de  porcelaine  culte  au 
charbon  de  terre.  Tantôt  on  a  confondu  la  faïence  fine  avec  la  porcelaine ,  tantôt 
il  n'est  question  que  de  porcelaine  tendre  anglaise ,  qu'on  ne  cuit  généralement 
qu'à  la  houille.  On  verra  ,  à  Tarticlc  de  la  porcelaine  de  Saxe  ,  qu'on  cuit  mainte- 
nant ,  au  moins  en  grande  partie ,  ù  la  houille,  dans  la  manufacture  de  Meissen. 
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Toutes  les  pièces  sont  débarrassées  de  leurs  supports  et  ceices 
par  un  léger  choc ,  et  h;  sable  encore  adhérent  est  enlevé  par  le 
même  grès. 

Tous  les  défauts  réparables  le  sont  ou  immédiatement,  tels  que 
l'enlèvement  des  grains,  ou  plus  taixl  par  un  repassage  à  une 
autre  fournée. 

Avant  de  passer  à  ces  réparages,  je  dois  parler  de  quelques 
accidents  de  cuisson. 

Accidents  de  cuisson.  —  Je  ne  parlerai  pas  ici  des  avaries 
et  accidents  qui  peuvent  arriver  aux  porcelaines  dans  le  four  par 
TinfluenciMlu  feu.  Les  coups  de  feu,  qui  au  dire  des  tourneurs, 
mouleurs  et  ij:arnisseurs ,  seraient  très-multi plies ,  sont  la  plupart 
des  résultatsde  mauvaise  fabrication,  d'ignorance,  de  maladresse 
ou  de  négligence  de  leur  part.  Ils  les  mettent  sur  le  compte  du 
feu ,  parce  que  c'est  un  agent  violent  dont  la  marche  indétermi- 
née ouvre  la  voie  a  toutes  les  accusations ,  et  qu'il  est  rare  qu'on 
puisse  prouver  évidenmient  que  ces  défectuosités  ne  viennent 
pas  de  lui.  Cependant  j'ai  su  réduire  de  beaucoup  ces  moyens 
faciles  d'échapper  aux  reproches  de  façonnage  négligé  ;  mais  ici 
c'est  des  véritables  accidents  de  feux  qu'il  va  être  question. 

La  masse  du  four ,  h  moins  qu'elle  ne  soit  très-vieille ,  n'en 
éprouve  pas  qu'on  ne  puisse  prévoir.  Quelquefois  des  plaques  de 
l'enduit  argileux  qu'on  met  sur  les  parois  intérieures  pour  les  ga- 
rantir de  l'action  trop  immédiate  du  feu  et  des  cendres,  se  dé- 
tachant et  tombant  entre  les  piles  d'étuis ,  dérangent  la  marche 
du  feu. 

Dans  lesalandiers  à  pilier,  la  flamme  divisée  agit  moins  vive- 
ment sur  les  piles  qui  sont  à  la  sortie  des  feux  de  l'alandier  ^  mais 
elle  coupe  ces  piliers,  et,  les  faisant  tomber  dans  les  passages, 
les  obstrue  et  dérange  la  direction  régulière  de  la  flanmie.  Aussi 
a-t-on  supprimé  les  piliers  dans  beaucoup  de  fours  à  porcelaine. 
La  flamme  agit  alors  de  toute  sa  masse  sur  la  partie  des  pre- 
mières piles  d'étui  qui  est  de  quelques  décimètres  au-dessus  du 
sol  de  l'alandier ,  et  comme  malgré  les  garde-feu  toute  porcelaine 
y  serait  trop  cuite ,  on  ne  met  aucune  pièce  dans  ces  étuis. 

Lorsque  les  piles  sont  attaquées  vers  leur  base ,  soit  par  la  vio- 
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lence  d'un  feu  trop  vif,  soit  parce  qu'on  a  négligé  de  mettre  à  la 
base  des  hautes  piles  des  étuis  plus  épais  et  presque  neufs  ;  ces 
piles  sont  coupées  ^  elles  s'écroulent ,  entraînant  dans  leur  chute 
les  parties  supérieures ,  qui  se  brisent  et  brisent  tout  ce  qu'elles 
renferment.  Cette  chute  amène  souvent  celle  des  piles  voisines 
et  causent  un  dégât  épouvantable,  dégât  qu'Homère  a  si  bien 
peint  dans  le  passage  que  j'ai  cité,  t.  I",  p.  679. 

Il  ne  faut  qu'un  morceau  de  cazettes  ou  de  toute  autre  pièce 
tombant  sur  l'ouverture  d'un  carneau  pour  le  rétrécir ,  et  modi- 
fier le  tirage  dans  cette  partie  du  four.  Ces  carncaux  se  rétrécis- 
sent aussi  dans  d'autres  cas  par  le  gonflement  ou  la  tension  du 
plancher  des  voûtes  ou  par  l'accumulation  des  cendres ,  et  alors 
le  four  perd  également  ou  inégalement  de  sa  force  de  tirage. 

Il  est  d'autres  événements  moins  généraux ,  et  par  conséquent 
moins  désastreux. 

Quelquefois  des  plaques  en  pâte  de  cazettes  qu'on  met  pour 
couvrir  de  grandes  pièces,  après  avoir  très-bien  résisté  à  toute 
flexion  pendant  deux  ou  trois  fournées ,  semblent  devenir  plus 
fusibles-,  elles  s'afiaissent  dans  leur  milieu,  se  cassent  ou  se  cour- 
bent assez  pour  venir  porter  sur  les  pièces  précieuses  renfer- 
mées dans  les  cazettes  qu'elles  recouvrent.  Dans  d'autres  cas ,  les 
plaques  et  d'autres  ustensiles  en  terre  cuite  de  Tenfournement  se 
brisent  en  éclatant  en  plusieurs  morceaux.  Lorsque  ce  sont  des 
pièces  neuves  et  épaisses,  on  peut  attribuer  cet  accident,  même 
avec  certitude ,  à  de  l'eau  qui  est  restée  dans  l'intérieur  de  la 
niasse,  quoiqu'on  ait  cru  ces  pièces  massives  complètement 
séchées.  J'en  ai  donné  l'explication  dans  le  1"  livre,  p.  85  et 
p.  261. 

Mais  ce  même  genre  de  fracture  se  présente  quelquefois  sur  les 
plaques  qui  paraissaient  entièrement  privées  d'eau  lorsqu'on  lésa 
mises  au  four ,  puisqu'elles  y  avaient  déjà  passé  plusieurs  fois. 
Tels  sont  certains  grands  rondeaux  d'intérieur  portant  des  pièces 
assez  lourdes  et  des  rondeaux  recouvrant. 

J'ai  observé  plusieurs  fois  ce  singulier  effet  sur  de  grands  ron- 
deaux. Les  supports ,  quoique  comprimés  par  le  poids  des  pièces 
qu'ils  portaient,  se  sont  divisés  en  plusieurs  morceaux,  notable- 
ment dérangés,  considérablement  écartés.  J'ai  recueilli  en  mars 
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1 837 1  *'"  jî'"*'*^''  '  ^■^  r  en  novembre  et  décembre  1 84 1 ,  et  dans 
d'autrefl  circonstances  que  je  n'ai  pas  notées,  plusieurs  faits  de  ce 
genre ,  remarquables  par  la  ressemblance  des  pbénumènes.  En 
diWivant  et  représentant,  n"  89,  celui  de  mars  iSiij,  je  donne 
une  idée  très-claire  des  autres. 

On  voit  par  la  coupe  de 
l'appareil  quelles  sont  les  pièces 
que  portait  le  rondeau  B  cassé, 
comment  il  était  garanti  de 
l'action  montante  de  la  cha- 
leur par  le  gros  rondeau  A,  qui 
est  resté  intact,  et  comment  la 
|)laque  de  porcelaine  C  et  le 
culol  de  vase ,  avec  les  pièces  D 
\  fjj-'fSvJ. ^%jj'^-.''^^^^  I^'i'  renfermait,   sont  égale- 

ment restés  intacts  au  milieu 
de  cette  explosion. 

On  voit  par  le  plan  B  la 
division  en  quatre  morceaux, 
leur  séparation  de  plus  de  5 
centimètres  et  leur  dérange- 
ment. Le  rondeau  A  était  en 
pâte  grossière  de  cazettes ,  le 
rondeau  B  en  pâte  très -sa- 
bleuse, pouvant  par  consé- 
N«  80.  quent,  par  suite  de  sa  purosité, 

laisser  tlépascr,  dès  les  premiers  degrés  d'échauffement,  Teau 
qu'il  aurait  pu  absorber  dans  un  lieu  humide. 

I.e  mfïme  plioiiomène  s'est  présenté  en  janvier  1839.  Le  rou- 
donu  no  portait  qu'un  plateau  de  déjeuner  en  porcelaine ,  dont  le 
fond  s'est  moulé  sur  hi  fonte  du  rondt\iu ,  ce  qui  prouve  que  ce- 
lui-ci était  casse  lorsque  la  porcelaine  s'est  nmiollie  à  la  fin  du 
gi-and  feu.  Enfin,  en  novembre  et  décembre,  où  plusieurs  ron- 
deaux se  sont  cassés  et  ouverts  de  la  môme  manière,  l'und'eux 
était  ouvert  et  se  comportait  absolument  comme  le  rondeau 
de  mars  1837. 
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ÊVALVATiu.y  des  frais  de  cuisson  de  la  porcelaine  de  Sèvres. 

J*ai  dit  au  chapitre  V,  art.  5,  p.  236  du  i®'  liv.,  combien 
cette  évaluation  était  importante.  Il  est  plus  difficile  qu'on  le 
pense  de  la  faire  exactement,  et  cependant  de  sa  justesse  dépend 
la  prospérité  d'une  manufacture  de  porcelaine,  car  c'est  un  des 
principaux  éléments  de  l'établissement  du  prix  de  revient  et  une 
erreur  sur  cette  évaluation  peut  conduire  le  fabricant  à  des  ré- 
sultats ruineux. 

Les  frais  de  cuisson  de  la  porcelaine  se  composent,  comme 
on  ï'a  exposé  au  §  2  du  chapitre  cité ,  de  toutes  les  dépenses 
en  A,  ustensiles,  B  main-d'œuvreetC  matières 
qu'il  faut  faire  pour  amener  la  porcelaine  à  l'état  de  cuisson 
parfaite. 

A.  J'entends  par  ustensiles,  le  four  et  les  cazettes  dans 
lesquels  s'opère  la  cuisson  et  tous  les  menus  outils  qui  servent  à 
l'enfournement,  au  nettoyage  des  cazettes,  etc.  Ces  derniers  arti- 
cles sont  d'une  si  faible  importance  qu'on  peut  les  négliger, 
mais  il  n'en  est  pas  ainsi  des  cazettes  et  du  four.  Celui-ci ,  par  la 
dépense  première  de  sa  construction  et  ensuite  par  son  entre- 
tien ,  apporte  un  poids  considérable  dans  les  frais  de  cuisson. 

On  peut ,  à  la  manufacture  de  Sèvres ,  évaluer  à  3oo  comme 
moyenne  le  nombre  des  fournées  qu'on  fait  dans  un  four 
moyen  très-bien  construit,  avant  qu'il  soit  hors  de  service. 

S'il  a  coûté  10,000  fr.,  c'est  une  somme  de  au  moins  33  fr. 
qu'il  faut  ajouter  aux  frais  de  cuisson  par  fournée  ,  plus  la 
moyenne  des  frais  de  réparations  qu'a  entraînés  le  four  pendant 
ses  3oo  fournées,  etc. 

Il  y  a  plusieurs  manières  d'arriver  aux  frais  de  consomma- 
tion de  cazette,  l'une  consiste  à  faire  l'inventaire  de  ces  usten- 
siles tous  les  ans  et  à  comparer  son  résultat  avec  les  dépenses 
faites  pour  main-d'œuvre  et  acquisition  d'argile.  La  différence 
des  deux  valeurs  donnera  la  dépense  annuelle.  L'autre  consiste 
à  connaître  le  prix ,  tant  en  façon  qu'en  matériaux ,  d'un  kilo- 
fframme  de  cazette  cuite ,  et  à  peser  la  masse  de  débris  de  ca- 
zette qu'on  jette  au  ciment  à  chaque  fournée. 
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Pour  ne  pas  étendre  trop  loin  ces  préceptes  qui ,  pour  être 
clairs  et  complets ,  demanderaient  de  grands  développements , 
je  donnerai  un  exemple  de  leur  application  pris  sur  les  cuissons 
de  la  manufacture  de  Sèvres. 

B.  Dans  la  main-d'œuvre  il  faut  comprendre  tous  les 
chefs ,  contre-maîtres  et  ouvriers  qui  sont  occupés  en  totalité  ou 
en  partie  aux  opérations  de  la  cuisson.  Je  comprends  aussi  pour 
la  porcelaine  l'atelier  de  couverte,,  parce  que  son  travail  et  ses 
matières  entrent  pour  si  peu  de  chose  dans  chaque  pièce,  qu'il 
serait  difficile  et  peu  utile  d'en  faire  un  article  à  part. 

La  somme  de  ces  dépenses  ne  doit  pas  être  appliquée  spécia- 
lement à  chaque  fournée,  mais  prise  pour  toute  une  année  et 
répartie  sur  le  nombre  de  fournées  faites  dans  cette  année. 

Lorsqu'un  chef,  un  contre-maître  et  même  un  ouvrier  ne 
doit  consacrer  qu'une  partie  de  son  temps  et  de  ses  moyens  à  la 
cuisson  ,  il  faut  évaluer  cette  partie  par  approximation  et  en 
joindre  la  valeur  à  la  somme  des  frais  de  cuisson. 

C.  Enfin  les  matériaux  de  la  cuisson  consistent  uni- 
quement, jusqu'à  présent  du  moins,  dans  les  combustibles  et 
leur  consommation ,  et  doivent  s'appliquer  ou  spécialement  à 
chaque  fournée  ou  au  moins  leur  totalité  doit  se  répartir  sur  le 
nombre  total  des  fournées  de  l'année,  dans  un  même  four,  ou 
sur  un  nombre  déterminé  de  fournées. 

J'ai  dit,  V^  vol.  chap.  V,  art.  V,  qu'il  y  avait  deux  manières 
d'établir  les  frais  de  cuisson. 

Je  conseillerai  de  les  employer  toutes  deux ,  non-seulement 
parce  qu'elles  ne  sont  pas  également  applicables  à  toutes  les 
pièces ,  on  va  en  avoir  la  preuve  dans  les  exemples  que  je  vais 
donner,  mais  aussi  parce  que  Tune  doit  servir  de  contrôle  à 
Tautre. 

Les  deux  voies  par  lesquelles  on  peut  arriver  à  cette  évalua- 
tion sont,  comme  on  l'a  exposé  aux  préceptes  généraux,  cha- 
pitre V  : 

I**  Celle  des  capacités  et  des  mesures. 

2"*  Celle  des  poids. 

La  seconde ,  celle  des  poids ,  peut  se  généraliser  comme  il 
suit  : 
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a  Combien,  toutes  choses  étant  égales  d'ailleurs,  c'est-à-dire 
»  bon  tirage ,  bon  combustible ,  bon  enfournement ,  faut-ii  de 
)>  kilogrammes  d'un  combustible  déterminé  pour  bien  cuire  un 
)>  kilogramme  de  porcelaine  ?  » 

Je  vais  l'appliquer  à  la  porcelaine  dure  de  Sèvres  cuite  au 
bois ,  dans  des  fours  cylindriques  verticaux  à  quatre  alan- 
diers. 

J'ai  exposé  au  chap.  V,  déjà  cité,  comment  on  doit  s'y 
prendre  pour  évaluer  la  quantité  en  mesure  et  en  poids  et 
l'état  d'humidité  du  bois  employé  et  comment  après  le  défour- 
nement  on  évalue  le  poids  des  matériaux  variables  qui  ont  cuit 
avec  la  porcelaine.  Celui  des  accôts  et  tessons  de  cazettes  se 
prend  en  masse;  celui  du  lut  employé,  par  le  calcul  déduit 
d'une  première  expérience  ,  du  poids  du  lut  privé  d'eau  par  la 
cuisson. 

Si  les  supports  d'encastage  sont  assez  nombreux  pour  devoir 
être  considérés,  il  faut  les  peser  à  part  comme  instruments  do 
cuisson  et  non  comme  produit. 

On  évalue  ensuite  le  poids  total  de  la  porcelaine  productive 
cuite  dans  cette  fournée  ,  en  pesant  ou  connaissant  déjà  le  poids 
d'une  pièce  de  chaque  sorte. 

On  a  donc  le  poids  total  de  combustible  employé,  le  poid.> 
total  des  matériaux  variables  élevés  à  la  même  température  que 
la  porcelaine ,  et  enfin  le  poids  total  de  la  porcelaine  ou  matière 
productive. 

Par  un  calcul  très-simple  qui  se  borne  à  des  divisions,  on 
sait  combien  il  a  fallu  de  kilogrammes  de  combustible  pour 
porter  un  kilogramme  de  tout  ce  qui  était  à  cuire  à  la  tempéra- 
ture exigée  et  en  comparant  ces  rapports  dans  divers  fours,  dans 
diverses  fournées ,  on  connaît  déjà  quel  est  le  four  le  plus  écono- 
mique, quelle  est  dans  un  même  four  la  cuisson  la  mieux  con- 
duite ',  en  variant  les  espèces  et  qualités  de  combustible  dans  un 
même  four,  on  voit  quel  est  celui  qui  a  donné  le  plus  de 
chaleur. 

Maintenant,  si  on  veut  connaître  le  prix  de  cuisson  d'un  kilo- 
gramme de  la  matière  productive,  on  reporte  sur  la  porcelaine 
seulement  tous  les  frais  de  combustible  et  de  cuisson,  puisque 
JI.  22 
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le  calorique  et  les  frais  employés  par  les  autres  matières  n'ont 
pu  avoir,  en  général,  aucun  résultat  productir(*). 

On  peut ,  par  ce  procédé ,  comparer  avec  certitude  les  qualités 
des  fours  à  porcelaine  et  du  combustible  de  tous  les  pays  par  une 
simple  correspondance  épistolaire  ^  il  ne  s'agit  que  de  demander 
aux  directeurs  des  manufactures  de  Limoges,  de  Saxe,  de  Prusse  ^ 
de  St-Pétcrsbourg,  de  Vienne,  etc.,  combien  ils  emploient  d'u- 
nités de  leur  poids  de  combustible  pour  cuire  une  unité  de  poids 
de  leur  porcelaine,  et  de  réduire  ces  unités  en  kilogramme,  pour 
juger  de  suite  que  la  cuisson  de  Limoges,  par  exemple,  est  su- 
périeure ou  inférieure  à  celle  de  St-Pétersbourg ,  etc.-,  il  n'y  aurait 
plus  d'incertitude  que  sur  Tapplication  de  ces  différences  soit  au 
combustible  ,  soit  au  four;  mais  si  le  combustible  est  le  même 
dans  les  deux  cas ,  alors  on  peut  sans  crainte  d'erreurs  appli- 
quer les  différences,  soit  au  four,  soit  à  la  conduite  du  feu. 

Pour  rendre  cette  règle  plus  sensible  j'en  donne  dans  le  tableau 
suivant  l'application  au  plus  grand  des  trois  fours  de  Sèvres 
étudié  dans  ce  but  pendant  douze  cuissons,  et  j'en  fais  entrer 
les  résultats  dans  le  tableau  de  tous  les  frais  de  cuisson  de  ces 
mêmes  fours. 

La  première  voie  qu'on  a  fait  connaître  d'une  manière  géné- 
rale, mais  avec  des  développements  suflSsants,  au§  ^  de  l'art.  5 
du  chap.  V,  est  celle  qui  conduit  à  évaluer  ce  qu'une  pièce 
coûte  à  cuire  en  connaissant  la  place  qu'elle  tient  dans  le  four  et 
le  prix  de  cuisson  d'un  décimètre  cube.  La  manière  d'arriver  à 
ce  résultat,  fondée  sur  les  règles  les  plus  élémentaires  de  la  géo- 
métrie et  sur  les  calculs  les  plus  simples,  n'a  pas  besoin  d'être 
plus  développée  que  je  ne  l'ai  fait  au  §  2.  L'application  que  j'en 
fais  dans  le  tableau  suivant  des  frais  de  cuisson  d'une  fournée 
à  StHres,  suffira  pour  la  faire  parfaitement  comprendre. 

J'ai  dit  que  chacune  de  ces  méthodes  avait  des  avantages  par- 
ticuliers qui  obligeaient  de  les  employer  toutes  les  deux  suivant 
le  but  qu'on  voulait  atteindre. 

Ainsi ,  lorsqu'on  veut  comparer  les  qualités  économiques  ae 

(*)  Les  Ubleaux  que  J'ai  donnés,  page  302,  dans  un  autre  but,  doivent  néaiH 
moine  être  pris  comme  exemple  de  ce  mode  d'évaluation  ;  je  ne  crois  donc  paa 
nécessaire  d'en  doimcr  de  nouveaux  pris  d'un  four  simple. 
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deux  fours ,  la  qualité  calorifique  de  plusieurs  combustibles,  etc. , 
la  première  méthode  par  les  poids  est  seule  einployable. 

Mais  elle  peut  conduire  à  des  résultats  assez  différents  suivant 
le  genre  de  pièce  que  Ton  cuit  et  à  des  erreurs  d'évaluation. 

Ainsi,  s'il  s'agit  de  savoir  le  prix  de  cuisson  de  pièces  grandes 
et  légères  qui  tiennent  par  leur  forme  ou  leur  encastage  une 
graîide  place  au  four,  telles  q\xe  de  grands  vases,  de  grandes  cor- 
beilles, de  grandes  et  moyennes  tables,  le  procédé  par  les  poids 
tromperait  :  il  faut  appliquer  celui  par  les  capacités. 

Dans  ce  cas  la  place  perdue  est  comme  indiquée  par  le  prix  élevé 
auquel  revient  le  poids  de  la  porcelaine ,  puisque  le  prix  du  com- 
bustible employé  se  répartit  sur  un  nombre  beaucoup  plus  petit 
de  kilogrammes  de  matière  cuite.  Si  un  four  était  plein  de  por- 
celaine exagérément  épaisse  comme  on  la  fait  aujourd'hui  pour 
certain  commerce ,  le  calcul  par  la  capacité  induirait  en  erreur, 
car  les  pièces  épaisses  qui ,  en  raison  de  leur  masse  ,  absorbent 
une  grande  quantité  de  calorique ,  ne  tiennent  pas  plus  de  placo 
-qu'une  pièce  légère  qui  en  consomme  peu. 
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Chaque  fournée  dans  ce  four  reviendrait  donc  en  nombre  rond 
et  au  maximum  à  i  ,700  fr. 

Cette  somme  divisée  par  24,400  décimètres  cubes,  capacité 
au  minimum  du  four,  porte  le  décimètre  cube  à  o  fr.  07  c. 

On  a  vu  au  tableau  précédent ,  page  3o6 ,  que  le  kilogramme 
de  porcelaine  coûtait  en  combustible  dans  le  four  A,  i  fr.  1 1  c.  ; 
mais  il  faut  ajouter  maintenant  les  autres  frais  et  répartir  par 
conséquent  les  i  ,700  francs  que  coûte  une  fournée,  combustible 
compris ,  sur  les  800  kilogrammes  de  porcelaine  qu'on  y  cuit , 
ce  qui  portera  le  kilogramme  à  environ  2  fr. 

Appliquant  cette  évaluation  à  quelques  pièces,  on  trouve  pour 
frais  de  cuisson  avec  l'encastage  le  plus  économique ,  tant  à  la 
capacité  qu'au  poids ,  les  valeurs  portées  au  tableau  de  Tautre 
part  (*)  : 

(>)  Le  but  de  ce  tableau  n'est  pas  d'apprendre  ce  que  coûtent  réellement  à  cuire 
les  pièces  qui  y  sont  mentionnées ,  car  on  pourrait  en  critiquer  beaucoup  d'élé- 
ments ;  mais  comme  ces  éléments,  quelque  fautifs  qu'ils  puissent  être,  sont  tous 
tirés  de  la  même  source,  Ils  sont  comparables  et  les  résultats  auxquels  ils  condui- 
sent sont  Trais  par  rapport  à  eux. 

M.  AUuaud ,  de  Limoges  a  cherché  par  une  autre  voie  le  rapport  de  la  por- 
celaine culte  avec  le  combustible  employé  ,  la  forme  des  fours ,  leur  capacité 
et  la  surface  de  leurs  parois.  Je  donnerai  plus  bas ,  au  paragraphe  des  porcelaines 
de  la  Haute-Vienne,  Textralt  et  les  principaux  résultats  du  ttavall  considérable 
qu'il  a  fait  pour  arriver  à  la  connaissance  de  ces  rapports  et  qu'il  m'a  fait  l'hon- 
neur de  m'envoyer. 

Nota.  On  a  compris  dans  les  dimensions  de  i'encastage,  du  tab!cju  de  l'autre  part, 
la  moitié  de  l'espace  qui  sépare  deux  piles;  on  a  supposé  cet  espace  de  0,00 
ou  0,07  suivant  la  grandeur  de  l'-étui  ;  les  étuis  ont  été  considérés  comme  pris- 
matiques et  non  cylindriques.  Les  prix  portés  aux  pièces  qui  cuisent  plusiean 
dans  un  étui ,  ne  s'appliquent  qu'à  une  seule. 
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Avant  de  clore  ces  considérations  sur  les  diverses  phases  ou 
circonstances  de  la  fabrication  de  la  porcelaine,  surtout  relative- 
ment à  son  prix  et  aux  frais  de  la  fabrication ,  je  crois  devoir 
chercher  à  comparer  ces  frais  avec  ceux  de  la  fabrication  de  la 
poterie  qui  s'approche  le  plus  de  la  porcelaine  par  sa  qualité  et 
qui  s'en  éloigne  le  plus  par  son  prix,  avec  ceux  de  la  faïence 
fine  dure,  dite  autrefois  terre  de  pipe,  cailloutage,  etc. 

Je  ne  m'attacherai  qu'aux  causes  principales  de  cette  diffé- 
rence: si  je  voulais  les  étudier  toutes,  cela  me  conduirait  à  des 
recherches,  des  calculs  et  des  tableaux  peu  utiles  et  trop  longs-, 
je  me  bornerai  donc  au  façonnage  des  assiettes  et  à  leur 
cuisson. 

Façonnage.  — Un  habile  tourneur  d'assiettes  de  porcelaine , 
ne  peut  pas  faire  plus  de  60  à  80  assiettes  ordinaires  dans  une 
journée  de  dix  heures,  tandis  qu'un  tourneur  d'assiettes  de 
faïence  fine,  dite  terre  anglaise,  peut  en  faire  jusqu'à 
600,  aidé  seulement  d'un  enfant,  qui  n'a  d'autres  fonctions 
que  de  lui  apporter  la  pâte  et  de  transporter  sur  les  planches  les 
assiettes  à  mesure  qu'elles  sont  faites.  Or,  en  réduisant  ces  quan- 
tités en  valeur,  on  voit  que  les  assiettes  que  fait  un  habile  tour- 
neur d'assiettes  de  porcelaine,  qui  gagne  7  fr.  5o  c.  par  jour', 
reviennent  à  environ  1 5  cent. ,  tandis  que  les  assiettes  d'un  tour- 
neur en  faïence  ,  qui  ,  avec  son  aide ,  gagnera  également 
7  fr.  5o  cent,  par  jour,  ne  reviennent  qu'à  un  centime  un  quart 
de  fiiçon,  ou  enfin ,  que  le  prix  de  façon  d'une  assiette  ordinaire 
de  fiiïence  fine  est  à  celui  d'une  assiette  de  porcelaine  environ , 
comme  i  est  à  12  (*). 

Cuisson. — Admettons  un  four  de  quatre  alandiers  de  3  mètres 

(^]  Je  donne  ici  pour  exemple  les  nombres  les  plus  modestes,  ceux  mêmes  qui 
sont  maintenant  dépassés  de  beaucoup,  mais  comme  d*une  part  c'est  par  une 
complication  de  main-d'œuvre ,  que  ces  nombres  sont  augmentés ,  ce  qui  rend  la 
comparaison  plus  difficile  à  établir,  que  de  l'autre ,  le  façonnage  des  assiettes  de 
porcelaine  a  beaucoup  acquis  en  célérité  dans  certaines  fabriques,  qu'une  partie 
de  cette  célérité  est  gagnée  aux  dépens  du  soin  et  de  la  pureté  du  façonnage  (  on 
paye  les  assiettes  au  plus  5  fr.  le  cent)  ;  J'ai  pensé  que  Je  pouvais  conserver  ces 
nombres ,  leurs  différences  étant  encore  assez  grandes  pour  expliquer  les  diffé- 
rences dans  les  prix;  au  reste,  on  peut  prendre  ces  exemples  d'une  célérité 
extraordinaire  à  l'article  de  la  faïence  fine,  page  118,  et  du  façonnage  particulier 
des  assiettes  de.  porcelaine  au  calibre ,  page  283. 
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2  décim.  do  diamètre  sur  2  mètres  3  décim.  de  hauteur.  On 
consume  pour  cuire  une  porcelaine  de  la  nature  de  celle  de 
Sèvres ,  environ  4o  stères  de  bois  de  tremble,  la  cuisson  dure 
terme  moyen  3o  heures,  c'est-à-dire  16  à  18  heures  de  petit  feu 
et  1  o  à  1 2  heures  de  grand  feu.  On  pourrait  cuire  dans  un  tel  four 
i5oo  assiettes  do  porcelaine  s'il  en  était  entièrement  rempli 
(ce  qui  ne  se  peut  pas  ).  Or,  en  prenant  seulement  le  prix  du 
combustible,  sans  y  ajouter  celui  de  la  main-d'œuvxe  ou  des 
ouvriers  enfourneurs,  ni  celui  de  la  consommation  des  étuis  ,  on 
a  un  total  d'environ  600  fr.,  ce  qui  porte  la  cuisson  d'une  as- 
siette de  porcelaine  ordinaire  ,  pour  le  combustible  seulement , 
à  plus  do  /\o  cent. 

Si  on  éUiblit  le  même  calcul  pour  une  fournée  de  faïence 
fine,  dite  anglaise  ou  terre  de  pipe,  on  trouvera  que 
dans  un  four  d'une  capacité  à  peu  près  semblable ,  et  ensuite 
dans  des  fou*rs  plus  petits  pour  la  cuisson  de  la  glaçure,  on  cuira, 
tant  en  biscuit  qu'en  vernis ,  environ  3o,ooo  assiettes  ,  en  con- 
sommant pour  à  peu  près  85o  fr.  de  combustible,  ce  qui  por- 
tera à  3  centimes  le  prix  de  la  cuisson  d'une  assiette  de  faïence, 
pour  le  combustible  seulement. 

(let  aperçu  donne  le  rapport  de  trois  à  quarante  entre  le  prix 
(\o.  la  cuisson  dos  assiettes  de  faïence  et  celui  des  assiettes  do 
porcelaine,  ou  au  moins  celui  de  un  à  dix  ,  en  prenant  la  valeur 
(|u'on  peut  attribuer  à  la  cuisson  dans  les  fabriques  de  porce- 
laine do  Paris ,  poui  le  combustible  seulement. 

On  voit  quelle  énorme  différence  il  y  a  entre  ces  deux  prin- 
cipaux éléments  de  la  fabrication  des  poteries ,  la  façon  et  la 
cuisson ,  et  qu'il  est ,  pour  ces  deux  seules  opérations  ,  dans  le 
rapport  do  1  à  22  ou  au  moins  à  20.  Il  s'en  faut  de  beaucoup 
que  le  rapport  soit  le  même  dans  le  prix  de  la  vente  ^  cela  tient  à 
dos  causes  que  je  ne  poux  qu'indiquer  ici. 

D'abord  an  a  pris  les  frais  pour  la  porcelaine  dans  les  fabriques 
do  Paris  ;  cos  frais  sont  considérablement  réduits  dans  celles  des 
départements  -,  en  second  lieu ,  je  n'ai  point  fait  entrer  les  frais 
de  pâte  et  de  couverte,  et  ce  dernier  élément  est  très-important 
dans  la  faïence  fine.  Ces  considérations  conduisent  à  expliquer 
comment  les  frais  de  façon  et  de  cuisson  étant  dans  le  rapport 
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de  I  à  20 ,  le  rapport  du  prix  de  vente  n'est  guère  que  i  à  5 
(  2  fr.  la  douzaine  d'assiettes  de  faïence  fine,  et  9  fr.  celle  de  la 
porcelaine  ordinaire  ). 

PolistaiT^  des  parties  braies.  —  Les  porcelaines  sortent  du 
four  avec  deux  sortes  d'imperfection. 

La  première,  qui  est  un  vrai  défaut  qu'on  cherche  à  éviter 
par  tous  les  moyens  d*encastage  les  plus  parfaits ,  consiste  dans  ce 
qu'on  appelle  les  grains  et  le  sable.  Ce  sont  des  débris  de 
oazettes  et  des  petits  grains  de  sable  qui  tombent  sur  les  pièces 
pendant  la  cuisson  et  qui  s'y  collent. 

La  seconde  résulte  des  parties  qu'on  est  obligé  de  laisser  bru- 
tes ,  c'est-à-dire  sans  couverte,  dans  tous  les  points  où  la  pièce  a 
dû  poser  sur  quelque  chose.  Ces  parties  ne  peuvent  être  dorées  et 
brunies ,  elles  se  salissent  promptement  et  ont  une  aspérité  très- 
désagréable  pour  le  service. 

On  n'a  pu  que  diminuer  la  chute  des  grams^  mais  jamais 
l'empêcher  complètement.  11  faut  donc  les  enlever  après  la 
cuisson. 

Les  grains  n'étaient^  il  y  a  35  ans,  qu'usés  avec  du  grès  ,  en 
sorte  que  toutes  les  pièces  entachées  de  ce  défaut  étaient  défec- 
tueuses -,  mais  vers  cette  époque  ils  ont  été  polis  par  le  tour  du 
lapidaire.  Je  crois  avoir  été  un  des  premiers  à  mettre  ce  procédé 
en  usage  en  France ,  dirigé  par  l'observation  que  puisqu'on  po- 
lissait bien  les  agates  et  les  quarz,  on  polirait  aussi  bien  le  fels- 
path  fondu  de  la  couverte ,  moins  dur  que  ces  pierres. 

Ce  procédé  a  été  admis  partout  et  a  fait  de  notables  progrès. 

Maintenant  on  polit  avec  une  grande  perfection  et  une  grande 
célérité,  non-seulement  la  place  des  grains,  quelque  part  qu'ils 
se  trouvent  sur  une  pièce ,  mais  aussi  les  bords  des  pièces  qui , 
ayant  reçu  des  cerces ,  sont  privées  de  couverte ,  et  qui ,  avant 
cette  opération ,  ne  pouvant  être  assez  glacés  pour  recevoir  la 
dorure ,  devaient  être  repassés  au  grand  feu  avec  une  retouche 
de  couverte ,  procédé  qui  obligeait  à  une  seconde  cuisson  aussi 
chère  que  la  première ,  et  faisait  courir  de  nouvelles  chances  d'a- 
varies à  la  pièce. 

On  polit  le  pied  des  assiettes,  des  plats,  des  saladiers,  des 
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tiisses,  dos  jattes;  on  polit  lo  bord  de  ces  pièces  quand  on  a 
été  dans  le  cas,  ou  qu'on  a  trouvé  utile  de  les  cuire  à  bo  u- 
cheton;  on  polit  enfin  toutes  les  parties  rugueuses  qui  gê- 
nent le  glissage  des  pièces  sur  les  nappes,  rayent  les  meubles 
ou  se  salissent  facilement. 

C'est  h  l'aide  de  tours  à  polir  bien  montés  et  marchant  avec 
une  grande  rapidité  au  moyen  d'un  puissant  moteur ,  qu'on  par- 
vient à  polir  promptement et  facilement,  et  par  conséquent  assez 
économiquement ,  toutes  les  pièces  que  cette  opération  améliore 
si  notablement. 

Je  crois  que  c'est  à  M.  T.  Bougon,  directeur  et  propriétaire 
de  la  manufacture  de  porcelaine  de  Chantilly,  que  l'on  doit  cette 
remarquable  amélioration . 

J'ai  fait  monter  depuis  peu,  au  moulin  delà  manufacture,  4 
tours  à  polir  établis  en  grande  partie  sur  ceux  que  j'ai  vus  à 
Chantilly. 

J'en  donne  la  figure  PI.  lui  et  liv.  Je  vais  décrire  brièvement 
ce  que  cette  opération  ,  maintenant  si  généralement  répandue , 
peut  avoir  de  particulier  pour  la  porcelaine. 

Pour  que  le  polissage  s'opère  bien ,  promptemeni  et  économi- 
quement, il  faut  en  général  que  la  pièce  à  polir  ou  l'instrument 
qui  polit  reçoive  un  mouvement  de  rotation  très-rapide,  que  le 
moteur  ait  assez  de  puissance  pour  vaincre  sans  ralentissement  la 
résistance  que  lui  oppose  le  frottement  rude  qui  résulte  de  l'ap- 
plication d'un  morceau  dur  et  grossier  de  grès  ou  de  porcelaine 
sur  une  partie  non  moins  dure  et  non  moins  rude,  telle  que  le 
biscuit  de  porcelaine. 

11  faut  que  la  pièce  soit  très-solidement  fixée  5  la  force  centri- 
fuge qu'acquiert  sa  circonférence,  et  surtout  celle  du  mandrin 
dans  lequel  elle  est  enchâssée,  est  tellement  puissante,  qu'elle 
peut  faire  voler  en  éclats,  au  grand  danger  de  l'ouvrier ,  et  le 
mandrin  et  la  pièce. 

Il  faut  que  le  moteur  ait  d'autant  plus  de  puissance,  qu'on 
veut  agir  sur*  plusieurs  pièces  à  la  fois.  La  machine  de  Sèvres  ne 
peut  faire  travailler  à  la  fois  que  deux  tours  à  user  et  polir  les 
grains  et  deux  tours  à  polir  les  pieds  ou  bords  des  assiettes,  des 
plats,  soupières,  coupes,  etc. 
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On  voit  qu'il  y  a  plusieurs  parties  assez  distinctes  dans  les  opé- 
rations qui  ont  pour  but  de  finir,  de  corriger  ou  de  façonner  en- 
core les  porcelaines  cuites. 

Ces  opérations  sont  Tenlèvement  des  grains ,  le  polissage  des 
pieds ,  le  polissage  des  bords  et  de  toutes  les  parties  sans  cou- 
verte, ensuite  le  sciage  et  le  perçage  de  la  porcelaine. 

Je  ne  parlerai  que  des  deux  premières  :  ce  sont  les  seules  qu'on 
puisse  regarder  comme  une  suite  du  façonnage  de  la  porcelaine. 
La  troisième,  qui  a  pris  tout  nouvellement  une  grande  extension, 
est  pour  ainsi  dire  un  art  à  part  (*). 

La  machine  que  je  décris  peut  servir  à  presque  toutes  les 
opérations,  sauf  au  sciage  des  plaques. 

La  première  opération,  qui  est  la  plus  simple,  la  plus  an- 
cienne ,  la  plus  importante ,  qui  change  une  pièce  défectueuse  en 
une  pièce  de  premier  choix ,  est  l'enlèvement  des  grains  et  le 
polissage  de  ia  place  qu'ils  occupaient. 

La//gr.  I  de  la  PI.  Lin  fait  voir  en  B  et  C  les  parties  du  tour 
qu'on  emploie  pour  cette  opération.  A  Textrémité  des  axes  hori- 
zontaux on  fixe  des  roues  qu'on  garnit  de  matières  polissantes, 
et  qui  vont  user  dans  le  fond  des  pièces  les  grains  qui  y  sont 
tombés,  et  ensuite  en  polir  la  place. 

Les  roues  sont,  suivant  Tépoque  du  polissage,  en  grès  ou  en 
porcelaine ,  en  plomb  ou  en  bois. 

La  première  enlève  le  grain  5  la  seconde,  garnie  d'émeri ,  efface 
les  raies  qu'a  pu  faire  la  première  ]  et  la  troisième ,  en  bois  blanc 
pénétré  de  tripoli  ou  de  ponce,  finit  le  polissage. 

Le  plomb  et  Témeri  ont  été  presque  généralement  abandonnés 
pour  toutes  les  parties  visibles ,  parce  qu'ils  laissaient  dans  les 
pores  de  la  porcelaine  des  taches  qu'on  ne  pouvait  enlever. 

La  seconde  application  du  polissage  à  la  porcelaine  est  celle  qui 
a  pour  objet  de  polir  les  pieds ,  les  bords  et  toutes  les  parties  d'une 

(*)  Il  est  pratiqué  à  Paris  avec  une  grande  adresse  et  à  des  prix  qui  sont  arrivés 
ft  un  taux  fort  abordable ,  par  M.  Bessin ,  quai  aux  FJeurs; 

Par  M.  Langry,  impasse  de  la  Pompe; 

A  Sèvres  même,  par  M.  Boque^,  qui  scie  avec  netteté  et  s(kreté  toutes  les 
pièces  qui  doivent  entrer  dans  la  conrection  des  meubles  garnis  et  enrichis  de  por- 
celaine. 
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pièce  auxquelles  on  veut  donner  le  glacé  de  la  couverte,  qu'elles 
n'ont  pu  recevoir  par  différentes  causes. 

Le  polissage  de  ces  parties ,  à  raison  de  leur  étendue ,  exige  une 
grande  vitesse  dans  le  tour  qui  les  fait  mouvoir,  et  qui  doit  être 
d'environ  1 200  tours  par  minute  pour  le  pied  dos  assiettes  de 
table ,  que  je  prends  comme  exemple  ou  terme  moyen. 

On  dégrossit  d'abord  avec  un  morceau  de  biscuit  de  porcelaine 
ou  plutôt,  comme  on  le  fait  à  Sèvres,  avec  du  grès  artificiel  dont 
j'ai  donné  plusbaut  la  composition,  et  dont  on  augmente  la  du- 
reté par  la  proportion  de  pâte  de  porcelaine ,  qu'on  porte ,  suivant 
le  besoin ,  à  4  9  6  et  m^me  8  pour  0/0. 

On  emploie  ensuite  de  la  couverte  de  porcelaine  finement  pul- 
vérisée, qu'on  applique  fortement  avec  un  tampon  de  linge  ou  de 
peau. 

Le  dernier  poli  se  donne  avec  la  potée  d'étain ,  dont  on  im- 
prègne une  roue  en  bois  blanc. 

Il  n'y  a  pas  de  doute  que  ce  perfectionnement  n'ajoute  quelque 
augmentation  au  prix  des  pièces ,  et  surtout  à  celui  des  assiettes  : 
mais  il  est  bien  faible ,  comme  le  prouve  le  calcul  suivant  : 

Un  habile  polisseur  peut  polir  dans  une  journée  de  dix  heures, 
avec  un  tour  qui  a  la  vitesse  admise  plus  haut,  i5o  assiettes.  Le 
prix  de  la  journée,  évalué  à  3  fr.,  porte  donc  une  augmentation 
de  2  centinîcs  sur  chaque  assiette ,  pièce  dont  on  cherche  con- 
stamment à  réduire  le  prix. 

Je  ne  parle  que  du  prix  qu'ajoute  la  main-d'œuvre  seule  du 
polissage.  Il  faut  y  faire  entrer  le  prix  de  la  machine  à  polir,  de 
son  entretien  et  celui  des  matières  employées  pour  polir.  Ce  der- 
nier article  est  si  faible,  qu'il  doit  se  confondre  dans  les  frais  gé- 
néraux. 

Mais  on  arrive  par  ce  moyen  à  donner  aux  pièces  d'une  Poterie 
aussi  précieuse  qu'est  la  porcelaine,  non  pas  seulement  aux 
pieds ,  mais  aux  bords  destinés  à  être  dorés ,  un  poli  qui  permet 
alors  une  dorure  solide  et  parfaitement  brunie ,  et  surtout,  comme 
on  le  verra  à  l'article  de  la  porcelaine  de  Chantilly,  un  encastage 
très-économique. 
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Qualités  et  défauts. — Enfin,  après  toutes  ces  opérations,  les 
unes  fondamentales,  les  autres  de  simple  perfectionnement ,  la 
porcelaine  dure  à  pâte  blanche  est  faite  :  elle  se  distingue  des 
autres  poteries  par  des  qualités  nombreuses  qui  sont  les  unes 
fondamentales  et  les  autres  d'agrément. 

Les  qualités  fondamentales  consistent  en  un  corps  de  pàt(^ 
(  si  improprement  nommé  biscuit),  dur,  solide ,  imperméa- 
ble aux  liquides  et  presque  imperméable  à  Tair,  d'une  translu- 
cidité laiteuse ,  susceptible  de  résister  sans  se  briser  à  des  chan- 
gements assez  étendus  et  même  assez  brusques  dé  température, 
jÇ;aranti  de  toute  salissure  permanente  par  une  glaçure  brillante 
non  gerçable ,  dure  au  point  de  résister  sans  se  dépolir  aux  ef- 
forts des  instruments  de  fer  et  d'acier.  Ces  qualités  appartiennent 
principalement  aux  porcelaines  à  pâte  argileuse,  à  faible  trans- 
iucidité  et  à  couleur  tirant  plutôt  sur  le  blanc  de  lait  que  sur  le 
blanc  bleuâtre,  telles  sont  les  porcelaines  de  Saxe  et  de  Sèvres. 

Les  autres  qualités  qui  rendent  la  porcelaine  parfaite,  sont  un 
blanc  égal  de  ton  et  sans  taches,  une  couverte  parfaitement 
étendue  et  glacée ,  qui  n'ait  ni  picotage,  ni  points  saillants,  ni 
ondulations,  et  dont  l'épaisseur  ménagée  n'efface  pas  les  con- 
tours délicats,  n'empâte  pas  les  moulures,  ne  remplisse  pas  les 
gorges,  etc.,  etc. 

Si  à  ces  qualités  de  la  matière  se  joignent  celles  qui  doivent 
résulter  d'un  façonnage  parfait  qui  conserve  avec  exactitude  les 
formes  et  la  pureté  des  contours  que  le  dessinateur  a  voulu 
donner  à  ses  vases,  si  elle  possède  cette  ténuité  et  cette  légèreté 
qui  distinguent  la  porcelaine  de  toutes  les  autres  poteries,  si 
l'épaisseur  des  pièces  est  proportionnée  à  leurs  différentes  par- 
ties, on  a  créé  la  poterie  la  plus  durable ,  la  plus  belle  et  la  plus 
séduisante  par  tous  les  ornements  dont  elle  peut  se  parer,  une 
poterie  qui  l'emporte  sur  les  pierres  les  plus  belles  par  la  facilité 
qu'elle  possède  de  prendre  ,  sous  un  grand  volume  ,  toutes  les 
formes,  toutes  les  couleurs  qu'on  veut  lui  donner,  et  sur  les 
métaux  les  plus  éclatants  et  les  plus  inaltérables  par  une  ri- 
chesse et  une  variété  de  couleurs  solides  et  durables ,  par  des  cou- 
leurs qui  peuvent  s'employer  également  comme  coloration  gé- 
nérale de  la  matière  ou  comme  couleurs  propres  à  rendre  d'une 
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manière  inaltérable  les  coloris  les  plus  vifs,  les  nuances  les  plus 
Hnes  de  tout  ce  qui  est  du  domaine  de  la  peinture.  Je  re- 
viendrai sur  cette  dernière  qualité  que  la  porcelaine  ne  possède 
pas  seule  et  qu'il  est  si  difficile  d'obtenir  dans  toute  sa  perfec- 
tion. 

Certes  quand  cette  belle  poterie  n'est  pas  gâtée  par  une  sur- 
charge de  dorure  ,  d'ornements  ou  de  peintures  aussi  mal  com- 
posées que  mal  exécutées  et  qu'elle  est  complète  dans  toutes  ses 
qualités  de  blancheur  et  de  glacé,  elle  peut  être  regardée  comme 
une  des  plus  étonnantes  productions  des  arts  industriels  moder- 
nes; jetée  au  milieu  des  Grecs,  des  Romains,  des  Arabes  mêmes, 
qui  en  ont  faiblement  approché  par  leur  faïence,  elle  eût  frappé 
d'admiration  ces  peuples  qui  faisaient  tant  de  cas,  les  uns  de  leur 
grossière  faïence  et  les  autres  de  leur  poterie  à  pâte  rouge  et  à 
ornements  noirs ,  dont  ils  ont  cherché  à  rompre  la  monotonie 
de  coloration  par  l'emploi  de  toutes  les  couleurs  sombres  qui 
leur  étaient  applicables  (*)  et  même,  quoique  bien  rarement,  par 
celui  de  l'or. 

La  porcelaine  dure  a  aussi  des  défauts  qu'il  faut  connaître 
pour  juger  le  mérite  des  qualités  précédentes  et  celui  de  sa  fabri- 
cation. 

Les  défauts  qu'elle  ne  doit  pas  à  une  mauvaise  fabrica- 
tion ,  mais  qu'elle  a  pu  prendre  dans  les  différentes  opérations 
(ju'elle  a  subies ,  les  accidents  auxquels  elle  a  pu  être  exposée 
sont  assez  nombreux ,  assez  difficiles  à  éviter,  et  leur  absence 
augmente  beaucoup  le  mérite  et  le  prix  de  cette  poterie. 

Une  composition  trop  argileuse  contribue  à  la  déformation 
des  pièces  et  leur  donne  une  couleur  jaunâtre.  Une  composition 
trop  siliceuse  et  trop  fondante  la  rend  vitreuse  et  fragile  par  le 
changement  de  température. 

La  moindre  négligence  dans  le  façonnage  des  pièces ,  trop  de 
célérité  dans  l'ébauchage  ou  le  moulage ,  des  pressions  inégales , 
font  gauchir  les  pièces  ouïes  couvrent  d'ondulations  désagréables 
à  la  vue.  Un  feu  impur,  c'est-à-dire  chargé  de  fuliginosités  ou 
d'humidité,  les  fait  jaunir.  Une  fournée  dans  laquelle  la  tempé- 

(1)  Voyez  ce  qu*on  a  dit  sur  les  couleurs  diverses  et  Tor  appliqués  aux  vases 
grecs,  class.  I,  ord.  II,  p.  561  du  I"  volume. 
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rature  n'a  pas  été  élevée  au  degré  convenable ,  donne  une  po;- 
celaine  jaunâtre  dont  la  couverte  est  ondulée  et  très-sujette  à  se 
fendiller ',  les  pièces  qui  en  sortent  se  cassent  plus  facilement  par 
les  changements  de  température.  Un  feu  trop  fort  déforme  les 
pièces,  couvre  le  vernis  de  petits  points  saillants ,  et  le  fait  même 
pénétrer  dans  la  pâte  au  point  de  donner  au  bord  des  pièces  une 
surface  terne,  rude  et  salissable. 

Enfin ,  quand  il  n'y  a  pas  d'accord  parfait  entre  la  pâte  et  la 
oouverte,  si  cette  dernière  est  trop  dure,  elle  paraît  grenue-,  si 
elle  est  trop  fusible,  elle  pénètre  dans  la  pâte  ou  coule  vers  la 
partie  inférieure  des  pièces;  sa  surface  est  ou  picotée  comme  la 
coquille  d'un  œuf,  ou  couverte  de  petits  bouillons,  ce  qui  la 
rend  impropre  à  recevoir  aucune  dorure  éclatante.  Si  la  cou- 
verte n'est  pas  en  rapport  de  dilatation  avec  la  pâte  et  avec  ce 
qu'on  appelle  le  b  i  s  c  u  i  t ,  elle  se  fendille  ;  on  dit  alors  qu'elle 
est  tress  aillée,  craquelée  ou  truitée*,  mais  lorsque 
par  hasard  cette  tressaillure  acquiert  une  sorte  de  régularité, 
qu'elle  couvre  la  pièce  de  fissures  croisées ,  à  peu  près  également 
espacées ,  ce  défaut,  difficile  à  faire  naître,  devient  une  curiosité, 
une  rareté,  et  est  alors  recherché  comme  une  qualité  :  de  là  le 
prk  qu'on  met  aux  porcelaines  truitées  de  la  Chine.  Enfin,  si  la 
couverte  n'a  aucun  rapport  de  cuisson  avec  la  pâte,  que  celle-ci 
soit  trop  dense  et  cuise  complètement  avant  que  la  glaçure  soit 
fondue,  elle  se  retire  en  petits  amas,  laissant  des  parties  nues, 
comme  le  ferait  une  liqueur  visqueuse  et  grasse  placée  sur  une 
surface  humide  (*). 

NOTICES 

Par  ordre  géographique  sur  plusieurs  manufactures 

de  porcelaine  dure. 

Après  avoir  fait  connaître,  avec  les  détails  qui  m'ont  paru 
utiles  ou  au  moins  intéressants,  toutes  les  phases  de  la  fabrica- 

(1)  On  demande  souvent  quelle  différence  11  y  a  enu%  la  porcelaine  dure  et  la 
porcelaine  tendre ,  et  par  quelle  qualité  Tune  peut  être  supérieure  k  l'autre.  On 
n*a  pu  répondre  ici  qu'à  la  moiiié  de  la  question  en  Taisant  connaître  les  qualités 
de  la  porcelaine  dure  ;  on  complétera  cette  réponse  à  la  suite  de  la  descripUon  d« 
la  porcelaine  tendre. 
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tiori  de  la  porcelaine ,  prises  sur  celle  de  la  manufacture  royale 
de  Sèvres,  je  dois,  pour  suivre  la  marche  que  j'ai  adoptée  dans 
la  description  de  tous  les  ordres  de  poteries ,  jeter  un  coupd'œil 
sur  les  diveres  contrées  où  Ton  fabrique  de  la  porcelaine  dure ,  et 
m'arréter  aux  fabriques  les  plus  célèbres,  aux  fabriques  qui 
présentent  dans  leurs  procédés  quelques  particularités  dignes 
d'attention,  et  surtout  à  celles  que  j'ai  visitées. 

Je  continuerai  Texamen  des  fabrications  françaises. 

Après  la  manufacture  royale  de  Sèvres  qui  en  était  le  type, 
viennent  les  fabriques  des  départements. 

§  2.  De  quelques  fabriques  de  France  dans  tordre 
atpliabétique  des  départements. 

Allier. — Ci'està  Champroux,  dans  ce  département,  qu'un  fa- 
bricant des  plus  distingués,  M.  Edouard  Honoré  a  transporté,  en 
1 824 ,  toute  sa  fabrication  de  blanc ,  située  à  Paris  sous  M.  Dagoty 
son  prédécesseur.  La  situation  favorable  du  lieu  pour  les  trans- 
ports ,  le  prix  des  locaux  et  de  la  main-d'œuvre ,  sont  des  con- 
sidérations importantes  que  doit  faire  un  industriel  intelligent, 
et  sur  lesquelles,  comme  je  l'ai  dit  ailleurs,  son  succès  est  sou- 
vent fondé.  Je  n'ai  pas  visité  cette  manufacture,  mais  mes  rela- 
tions avec  M.  Honoré  m'ont  fait  connaître  ce  qu'elle  peut  pré- 
senter de  distinctif.  Ce  fabricant  a  employé  le  kaolin  d'un  gîte 
qui  n'était  pas  encore  exploité 5  c'est  celui  du  Clos-Madame, 
canton  d'Kbreuil,  dans  le  département  de  l'Allier  ^  il  donne  une 
porcelaine  qui  a  les  mêmes  qualités  extérieures  que  celles  qui  sont 
faites  avec  les  kaolins  de  la  Haute-Vienne,  mais  qui  a  la  singu- 
lière et  nuisible  propriété  d'altérer  les  couleurs  rouges  carminées 
tirées  du  pourpre  d'or  de  Cassius.  Ces  couleurs  placées  sur  une 
(îuuverte  felspathique  d'origine  différente  dukaolin,  et  qui  enduit 
complètement  la  pâte  cuite  à  une  température  incomparable- 
ment plus  élevée  que  celle  du  feu  propre  à  cuire  la  peinture , 
sont,  malgré  ces  circonstances,  alîectées  par  une  matière  encore 
inconnue  que  paraît  contenir  ce  kaolin,  et  qui  aurait  dû  être 
chassée  par  la  haute  tenipérature  de  la  cuisson  de  lapûte  5  elle 
semble  traverser  la  couverte  à  la  faible  température  du  feu  de 
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moutle  et  agir  ainsi  sur  les  couleurs  d*or,  en  les  faisant  passer 
au  violàtre  sale.  Ce  kaolin  a  été  analysé  dans  le  but  d'y  découvrir 
cette  matière;  on  n'a  pu  y  parvenir.  (Voyez  sa  composition, 
tabl.  n*  IV,  p.  I ,  en  tête.  ) 

C'est  à  M.  Honoré  qu'on  doit  l'idée  et  l'exécution  de  raffermir 
les  pâtes  de  porcelaine  et  mêmes  celles  de  faïence  fîne  par 
la  pression  mécanique,  procédé  que  j'ai  décrit  d'une  manière 
générale,  vol.  I,  p.  107,  et  spécialement,  vol.  II ,  p.  270. 

On  sait  quelles  difficultés  on  éprouve  à  mouler  à  la  presse  et 
dans  des  moules  métalliques  des  ustensiles  de  porcelaine  \  il 
paratt  que  M.  Honoré  a  surmonté  une  partie  de  ces  difficultés 
par  des  moyens  qu'il  n'a  pas  fait  connaître.  Mais  j'ai  vu 
des  bottes  à  arêtes  arrondies ,  des  boîtes  polygones ,  des  plats 
longs,  octogones,  qui  avaient  été  moulés  par  le  moyen  qu'il 
possède. 

La  fabrique  de  Champroux  a  une  grande  consistance;  elle 
a  pour  moteur  un  cours  d'eau  de  la  force  de  20  chevaux  ;  elle 
occupe  160  ouvriers ,  et  a  g  fours  à  cuire. 

Calvados.  —  Dans  ce  département  il  y  a  une  manufacture  de 
porcelaine  fondée  par  M.  Masson ,  puis  acquise  et  dirigée  pai 
M.  Joacbim  Langlois,  d'abord  à  Valogne  en  1802,  et  transportée 
ensuite  à  Bayeux,  on  y  emploie  du  kaolin  des  Pieux,  près  Cher- 
bourg. La  porcelaine  est  un  peu  grisâtre ,  mais  outre  le  bé- 
néfice obtenu  sur  cette  matière  par  sa  facile  extraction  et 
son  peu  d'éloignement  du  lieu  où  on  l'emploie,  la  pâte  jouit 
depuis  longtemps  de  la  juste  réputation  de  résister  mieux  que  la 
plupart  des  autres  porcelaines  aux  températures  élevées  et  aux 
changements  de  ces  températures  dans  les  usages  domestiques  : 
c'est  une  qualité  assez  générale  des  pâtes  plus  argileuses  que 
siliceuses.  (Ce  kaolin  a  été  analysé  tabl.  n*"  IV,  sous  le  nom  de 
kaolin  des  Pieux  et  décrit  tome  I",  page  47  5  n"*  40  La 
fabrique  de  Bayeux  a  remplacé  par  sa  porcelaine  très-dure  et 
très-solide,  les  rouets  en  bois  de  gaïac  du  gréement  des  navires, 
et  par  des  noix  en  porcelaine  dans  la  machine  à  dévider  et 
tondre  le  fil  à  dentelle,  les  noix  en  cuivre  promptement  coupées 
par  le  fil. 

II.  23 
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MM.  P'»tri  «ît  R.iosâi»-  -TreiK  t-sts  .  *:5.  Ls  miiCeiir.  ea  t-^Jô,  était 

ane  naiTaine  i  v-ip«ï!ir  nioatee  xepiiiâ  i^3«}.  et  dont  lâchas- 
•iierf^  ^tàtt  àîon  'ûïsmS*^  ivet:  lies  âçncs  et  tuâtes  iortes  de  boê. 
Les  mefiies  «^n  p«:iii:inj£ae  âiliireiix  eaûent  ûûxes  pur  Li  reanioa 
dff*  deux  'ieïni-'TyiinitTfîs  jcut*â«>s.  nuis  à  distance .  par  des 
cv^aiû>jc<  «ie  vr .  ie  xanier^  «rrefli»  engrenait  •  par  le  ride  psè- 
niiete  i  .ear  ilametr».  ji  maciera  i  broker. 

De  «iein  roùr^  le  piis  irand  jt^ïc  5  oust.  5  dec.  de  diamètre  . 
4  mètres  de  hdatear  i  la  <!iei:  et  6  ilandien,  drconstance  alors 
jss=?z  rir*».  Li  ÎTir»^  di  pet:s  et  ii  zraad  fea  est  de  5a  heures 
pen-iant  iesrieLes  on  broie  65  stères  *ie  boê  de  toates  qualités  . 
tr-^!r:btr .  bo<:Ieaa .  i!fai!xie.  Les  caaenes  <oat  Eûtes  avec  trois  argi- 
fce-.  «:eLe  de  V.ileiiiea.  celle  de  Brioa  et  celle  de  Champagne  . 
et  -îrralenieri:  ua  quart  «ie  ciment  ;  nouvel  exemple  de  fetScacite 
*i'i  melan^ie  des  irziles  pt}iir  donner  aux  Poteries  qui  en  sont 
iiiir<  cne  Dtus  zricde  5«>t:d:te. 

«.>^:  inr  rridnufjcture  d'une  grande  consistance,  qui  occape 
n:-t.rAf:r.àc.t  ô  •:•..•  ouvriers  dont  5o  tourneurs  au  moins;  sesoon> 
àoriiTiatiôni  rt  5*?s  produits  sont  en  proportion. 


— A  Toulouse  et  Valentine,  arrondissement 
•:-"  St-ijdjd-^ns.  J'ai  «♦>:!  eu  occasion  de  citer  les  grands  établis- 
>ffnient5  re;zi5  par  les  mêmes  propriétaires .  MM.  Fonqœ.  Ar- 
no'ix  et  compagnie .  à  r<jccJsion  de  la  faïence  fine  qu'ils  fabri- 
quent p.  i6^].  et  de  Irurs  tuyaux  de  grès-cérame  (pag.  a44  - 
l.eur  fabrication  de  porcelaine  dure,  que  je  nai  pas  eu  Tavantage 
rie  f>ouvoir  visiter,  mais  dont  j  ai  vu  et  étudié  des  échantillons 
de  matières  premières  et  des  produits .  m*a  paru  remarquable 
50U5  beaucoup  de  rapports. 

La  plupart  des  materi;tux  qu'ils  emploient  dans  la  composition 
de  |f;ur  pâte  et  de  sa  glaçure  .  sans  être  différents  des  matériaux 
du  Limousin  par  l'espèce,  en  diffèrent  notablement  ^  et  par  la 
oeaiité  d'où  ils  viennent ,  et  même  un  peu  par  la  composition. 
La  pâte  ordinaire  de  la  porcelaine  blanche  est  composée  avec  les 
kaolins  argileux  résultant  du  lavage  des  pegmatites  décomposées 
(le  Milhas,  arrondissement  de  St-Gaudens,  et  le  feispath  du  même 
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lieu.  Une  autre  pâte,  avec  laquelle  ces  fabricants  ont  pu  faire 
des  vases  semblables  par  les  formes  cylindroïdes  et  les  dimen- 
sions aux  vases  japonais  et  chinois,  est  composée  des  mômes  ma- 
tériaux ,  mais  avec  une  addition  de  kaolin  plus  argileux  qui  donne 
à  cette  pâte  plus  de  plasticité  ,  sans  cependant  lui  donner  plus  de 
disposition  à  gauchir  et  à  fendre  à  la  dessication  ou  à  la  cuisson. 
L'application  des  fonds  de  couleur  au  grand  feu  présente  aussi, 
dans  cette  manufacture ,  des  procédés  et  des  couleurs ,  ou  au 
moins  des  teintes  nouvelles.  Le  bleu  de  Cobalt  étant  complète- 
ment privé  de  nickel  par  une  purification  particulière ,  au  moyen 
de  plusieurs  calcinations  avec  la  potasse,  acquiert  plus  de  fixité 
qu'il  n'en  possède  ordinairement,  et  permet  de  réserver  assez  net- 

m 

tement  des  ornements  blancs  sur  des  fonds  bleus ,  ou  de  placer 
des  ornements  bleus  sur  des  fonds  blancs^  on  applique  cette 
couleur  sur  la  couverte  non  cuite ,  ce  qui  évite  la  dépense  et 
les  risques  de  deux  grands  feux. 

Un  beau  noir,  fait  avec  une  pûte  composée  de  manganèse,  de 
cobalt,  de  chromate  de  fer,  est  également  appliqué,  en  orne- 
ments, en  lettres,  en  numéros  sur  la  couverte  non  cuite;  il  s'y 
fixe  et  s'y  glace  par  le  feu  de  cuisson  de  la  porcelaine. 

Des  teintes  brunes  plus  ou  moins  chaudes,  des  tons  bleu 
cendré,  jaune  pèle  nankin,  rosés  par  Tor,  gris  par  le  platine^ 
présentent  dans  cette  manufacture  un  grand  nombre  de  nuances 
brillantes  et  solides. 

Enfin  pour  compléter  Texposé  de  tout  ce  qui  distingue  la  por- 
celaine de  Valentine,  quoique  ces  procédés  et  leurs  résul- 
tats appartiennent  plutôt  à  la  coloration  en  matière  vitrifiable 
qu'à  la  porcelaine  proprement  dites,  j'ajouterai  que  M.  Fouque- 
Arnoux  a  trouvé  un  jaune  au  grand  feu,  couleur  tout  à  fait 
nouvelle,  au  moyen  d'un  mélange  bien  dosé  de  protoxyde  d^ 
titane  et  de  peroxyde  descheelin  ( vulg.  tungstène) 

Indre.  —  La  manufacture  de  Villedieu,  à  ii  kilom.  de  Châ- 
teauroux  offre  dans  sa  fabrication  une  étente  et  un  glacé  de  cou- 
verte assez  complets,  et  dans  son  façonnage  une  pureté  de  contours 
et  de  Téparage  qui  la  distingue  de  beaucoup  de  fabriques  fran- 
çaises. 


NI  ;*!:-  .  --.  ^-r.rr^.  il^.îi-r  -h:  frv.  es-!  c^^mposêe  deTargile 
Li .  1  n .:  :-  -^  ix^-':^  tôt  Ir  lu  i^r  czz.  LKTvin  sal*lonneux  des  envî- 
:«.::<  d-f  Se  Tr.-eii,  -fz  £-:z-:Tàl  z^i  emi^^ye;  mais  le  sable  séparé 
pir  «  '.i^i-r-r  i  ::  ^irv  t>::çCc  p;irw  qiH  a^test?  le  beau  blanc  delà 
|:^:c .  cv  :u:  -:  :^.: .  rz  :  ^>3  .  Ir^c"»  je  Tîsîta:  cette  fabrique,  un 
iscrri  jT'Ai-.i  .'o:  -^-fai-fc:.  O^  ij-:-:i:e  pocr  iooâant  à  cette  argile  le 
feî>fâ:b  :±r.-.  riir^:  i-r  R.ic  jîl  GîOe  p^se  est  irès-solide.  car, 
à  plu>:«ej::^  Ttrrjc^,  li  ziinrîicnnp  de  VîUediea  a  produit  des 
\a>es  i  ir  r.  :j^:5  e:  i  u--?  i5«i  iranie  dimeftsîoo. 

Lc<  :.  -:>  c-i  :c:  5  :  devv  ir  dia^aètre  sor  ij  dec.  de  hauteur, 
î-r:  >c:v/:lirlfs  i  ct:ix  ie  Px:'">  •  o'esl-à-diw  aTec  le  grand  car- 
nriu  :t:.::;L .  niAis  ce  eue  : "i:  resiirtpe  de  particulier  dans  la 
i  ■.:.->  :  .  :  T!?:  V-'xpI.x  d-  S::>  de  ohêce  fendu  en  bûchettes  dé- 
!itr< .  n:i:>  ': rr.îi::  i !f r .  f .umissii::  cepefMiant  de  la  braise  en 
\  ! -5  ira::  .:r  :u.i2:;:c  que  le  bois  bliac .  niiis  (us  assez  pour  qu'un 
M'iî  ob.  .^:  ..:e  de 'miser  p'-s  de  deux  fois  dans  le  courant 
d'une  ^uisj^'H  qui  dure  env:r:»u  ±7  heures,  dont  18  heures  de 
fTAT^i  feu 

On  préfère  îe  bois  de  oh^ne  dît  blanc ,  à  ecoro?  légère  et  mince 
et  îu  plus  de  j3  àhs.  jiu  chrce  qu'on  appelle  noir  et  dont  Tecorce 
•*>:  r  Joueuse.  11  s^  d^^Age  i^ciint  b  cuisson  une  fumée  noire 
^l  ai»  -niànie .  s.:rt,^uî  quand  on  exeouîe  cette  singulière  pratique 
yi  r.  Appelle  lavage  du  four.  Je  n'ai  pas  remarque  que,  malgré 
le  :►  jls  de  ch^ne  ,  la  braise  et  ia  fuuiee,  trois  choses  que  nous 
:ed.iu:  «ns  b:\-.u:  «up  d^ns  n,^  ouïssons,  il  y  eut  plus  de  pièces 
jdunes  et  crises  dans  les  magasins  de  cette  fabrique  qu'ail- 
leurs. 

L».s  oaz-L-tt.-s  f-iiîes  avec  une  arjile  des  environs,  qui  est  blan- 
•  h-  fî  ptu  plastique,  sont  oept niant  très-bonnes;  celles  qu'on 
ne  met  que  ver^  l'axe  du  four  vont  jusqu'à  20  fois? 

Grlle  manufacture  oocup.i:t ,  en  1  >34  ,  aoo  ouvriers ,  et  fabri- 
quait i>ju:  eîi\iron  3oo,ooofr. 

®*^-  —  La  manufacture  de  porcelaine  de  Chantilly  est  ime 

le  cflles  où  j  ai  trouvé  le  plus  de  procédés  mécaniques  et  in- 

'lijstriels  différents  de  ceux  que  je  connaissais:   ils  paraissent 

avoir  été  à  celte  manufacture  d'un  grand  avantagé .  et  en  se  ré- 
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pandant  par  communication ,  avoir  fait  faire  à  l'industrie  de  la 
porcelaine,  des  progrès  nombreux  et  réels  dans  différentes  direc- 
tions. 

Cette  manufacture,  fondée  vers  i8o5  par  un  sieur  Pigori,  est 
depuis  1823  la  propriété  de  MM.  Ghalotet  Toussaint-Bougon.  Ce 
dernier  en  est  en  outre  le  directeur.  Les  parties  qui  ont  besoin 
d'eau  et  de  forces  motrices  sont  situées  sur  un  des  grands 
cours  d'eau  de  Chantilly,  qui  leur  fournit  ces  deux  agents. 
L'ensemble  des  forces  motrices  est  évalué  à  3o  chevaux  de  va- 
peur. 

Les  matières  à  porcelaine  viennent  des  carrières  de  St-Yrieix  ; 
elles  se  composent  de  diverses  variétés  de  kaolins  bruts,  les  uns 
caillouteux  ,  les  autres  sablonneux ,  qui  sont  broyés  immédiate- 
ment sans  lavage  préalable.  On  y  ajoute  dans  une  proportion  déter- 
minée des  tessons  de  pâte  cuite  et  surtout  de  dégourdi ,  broyés 
très-finement.  On  n'a  pas  remarqué  que  cela  altérAt  ni  la  plasti- 
cule,  ni  la  blancheur  de  la  pâte. 

La  barbotine  qui  résulte  de  ce  broyage,  mise  dans  un  état  de 
liquidité  assez  clair,  estconduite  dans  un  blutoiroctogone  sembla- 
ble à  ceux  des  moulins  à  farines,  mais  légèrement  incliné;  il  la 
tamise  parfaitement.  La  pâte  ainsi  tamisée  est  remontée  par  une 
sorte  de  noria  dans  l'atelier  où  doit  se  continuer  sa  compa- 
sition ,  puis  conduite  dans  d'immenses  cuves  où  se  fait  la  décan 
tation  de  Teau  excédante  *,  amenée  à  l'état  d'une  barbotine  épaisse, 
elle  est  raffermie  par  la  pression  ;  mais  au  lieu  d'être  renfermée 
dans  de  petits  sacs ,  elle  est  comme  enveloppée  dans  de  grandes 
sacoches  à  bavette  qui  se  ferment  en  se  repliant  et  se  recouvrant  ; 
elle  est  pressée  par  un  long  levier  en  charpente  dont  la  puissance  de 
pression  est  déterminée  par  le  poids  que  Ton  met  à  son  extrémité, 
et  dont  la  pression  est  continuée  sans  l'intervention  d'aucun  ou- 
vrier. On  a  trouvé  un  grand  avantage  à  cette  modification  de  la 
presse  Honoré.  J'en  ai  déjà  parlé  vol.  I*',  p.  107. 

La  pâte,  retirée  très-ferme  des  sacs ,  et  mise  par  le  maniement 
à  l'état  de  mollesse  convenable,  est  en  état  d'être  employée  immé- 
diatement à  faire  toutes  sortes  de  pièces. 

La  couverte  est  faite  avec  du  felspath  comme  à  l'ordinaire , 
mais  ainsi  que  je  l'ai  fait  obser\'er  à  l'article  des  couvertes  ,  elle 
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est  quelquefois  trop  dure  el  on  cherche  à  i'atlendiir  empyrique- 
iiieiit .  soit  avec  des  tessons  de  porcelaine  ,  soit  avec  une  addition 
de  sable  quarzeux  jusqu'à  20  p.  luo.  Dans  le  cas  de  ces  additions, 
pour  que  ces  matières  ne  se  séparent  pas  par  le  repos  ,  il  y  a 
dans  la  cuve  à  couverte  un  axe  tournant ,  garni  de  palette ,  qui  la 
tient  dans  une  agitation  constante. 

Le  Telspath  pour  In  couverte  el  pour  la  pi\te ,  et  les  cassons 
pour  le  ciment  sont  broyés  sous  des  moulins  absolument  faits 
comme  les  moulins  à  blé.  Ces  matières  concassées  sont  placées 
dans  des  trémies  agitées  par  le  choc  d'un  arbre  carré ,  elles  des- 
cendent et  entrent  par  l'œil  de  la  meule  supérieure  pour  tomber 
sur  la  meule  gisante.  Ces  meules  en  pierres  meulières  choisies , 
ne  salissent  en  aucune  manière  le  feispalh.  l.e  moulin  qui 
broie  les  cassons  est  dans  la  même  pièce  que  celui  qui  triture  le 
felspath  ,  mais  une  légère  humectation  des  cassons  d'étuis  suffit 
pour  empêcher  toute  poussière. 

Ce  système  de  broyage  a  déjà  été  mis  en  usage  par  M.  AI- 
luaud,  mais  pour  qu'il  soit  efficace,  il  faut  une  grande  vitesse  el 
par  conséquent  une  grande  puissance  de  force  motrice. 

1^  ciment  destiné  aux  cazettes  est  broyé,  trié,  tamisé  par  des 
moyens  mécaniques  qui  n'ont  rien  de  particulier;  il  est  mêlé 
avec  l'argile  à  cazette  dans  des  cuves  ou  tonnes  à  malaser  sem- 
blables à  celles  que  j'ai  décrites  plusieurs  fois. 

La  plupart  des  pièces  de  petite  et  moyenne  dimension  sont 
ébauchées  au  tour  anglais  mù  par  une  grande  roue  qu'un  enfant 
fait  marcher;  elles  sont  tournassées  sur  le  tour  en  l'air,  comme 
la  faïence  fine;  les  grandes  pièces  seules  se  font  sur  le  tour  à 
Potier  ordinaire. 

Les  pièces  plates,  et  même  les  pièces  de  petit  creux  à  renfle- 
ment, sont  faites  nu  calibre ,  à  un  calibre  très-simple,  sans  bas- 
cule. Un  ouvrier  peut  faire  dans  sa  journée  800  soucoupes  de 
lasses  à  thé,  en  sorte  qu'il  n'y  a  plus  de  moules  en  plAtre,  ni 
pour  assiettes,  ni  pour  plais  ronds.  Le  calibre  fait  Tinlérieur 
de  la  pièce;  l'extérieur  el  le  pied  se  font  par  tournassage,  c'est 
le  compas  d'épaisseur  qui  détermine  leur  dimension.  Faire  au 
calibre  l'intérieur  d'une  pièce  creuse  à  renflement,  dont  par 
conséquent  l'entrée  est  plus  étroite  que  le  diamètre  de  la  partie 
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renflée ,  était  une  opération  assez  difficile  à  exécuter  simplement  ; 
MM.  Chalot  et  Bougon  y  ont  réussi  par  un  calibre  à  tige  brisée, 
représenté  ci-contre,  n"  gi. 

A  est  le  proOl, 
N*  M.  B  la  coupe,  Sestla 

pièce  à  calibrer  en 
dedans,  P  le  porte- 
calibre,  C  le  cali- 
bre qui  donne  les 
contours  intérieurs, 
H  la  charnière  de  la 
brisure  pour  ame- 
ner le  calibre  au- 
dessaus  de  l'ouver- 
ture de  la  pièce, 
R  la  seconde  char- 
nière pou  r  l'en  le  *er 
par  l'ouverture  de 
la  pièce. 

Sur  le  tour  que  l'on  appelle  à  guîllocher  on  fait  des  assiettes 
de  dessert  et  toutes  les  pièces  qui  doivent  y  être  assorties,  à  bords 
ou  contours  comme  ondoyants,  ce  qui  donne  à  ces  pièces  de 
larges  reflets  lumineux  qui  produisent  beaucoup  d'effet. 

Le  façonnage  des  plats  ovales  a  été  notamment  amélioré  par 
un  contre-maître  nommé  Waudray  ;  il  fait  et  pose  sa  croûte  sur 
le  moule  de  plâtre  cbmme  à  l'ordinaire;  il  place  le  tout  sur  la 
girelle  d'un  tour  que  l'ouvrier  fait  tourner  avec  le  pied;  puis 
avec  une  estèque  en  cuivre  rouge,  il  fait  grossièrement  le  bord 
du  plat  et  ta  partie  plane  et  extéiîeure  du  fond  ;  il  place  sur 
cette  suHiice  plane,  et  bien  exactement  dans  les  deux  axes  de 
l'ellipse,  un  mandrin  qui  sert  de  conducteur  au  calibre  avec  lequel 
il  finît  tout  l'extérieur  du  plat. 

Outre  ce  premier  perfectionnement  dans  le  façonnage,  j'en  fù 
remarqué  plusieurs  que  je  n'avus  encore  vus  dans  aucune  des 
nombreuses  manufactures  que  j'ai  visitées  tant  en  France  qu'en 
Allemagne  et  en  Italie. 

Toutes  les  pièces  rondes,  ovales,  à  pans  plus  ou  moins  grands, 
composées  de  pans  et  de  parties  soit  circulaires,  soit  déri- 
vant d'un  ovale  et  ornées  de  frises  moletëes,  sont  faites  sur 
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le  tour  analogue  au  tour  à  guillochcr  ou  au  tour  à  por- 
trait, par  remploi  de  rosettes  appropriées,  mues  par  le  même 
principe  ;  elles  sont  mises  à  4^  69  8  pans  et  plus,  tant  en  dehors 
qu'en  dedans,  au  moyen  d'un  ^our  bien  fait  et  d'un  ouvrier 
adroit.  L'ébauche ,  dans  le  cas  où  ces  pièces  appartiennent  à  une 
courbe  à  un  seul  centre ,  n'a  pas  besoin  d'être  plus  épaisse  qu'à 
l'ordinaire  ;  on  les  place  sur  le  tour  en  l'air  en  les  enmandrinant 
comme  il  estd' usage,  et  après  avoir  fait  à  l'extérieur  les  gaudrons, 
canaux  ou  pans,  depuis  le  bord  supérieur  de  la  pièce  jusqu'à  la 
naissance  du  pied ,  on  les  détache  du  mandrin  et  on  finit  l'exté- 
rieur et  le  pied  sur  le  tour  ordinaire. 

Les  pièces  les  plus  remarquables  et  que  l'ouvrier  fait  dans  un 
atelier  particulier  avec  une  sorte  d'orgueil  bien  fondé ,  ce  sont 
des  corps  de  vases  droits,  à  base  ovale  et  à  huit  pans,  quatre 
grands  et  quatre  petits  -,  on  ébauche  la  pièce  en  cylindre  à  base 
circulaire ,  sous  une  épaisseur  assez  forte  pour  qu'on  puisse  y 
prendre  un  cylindre  à  base  ovale  ^  on  évide  donc  l'intérieur  sur 
le  tour  ovale  en  lui  donnant  une  courbe  ovale ,  on  le  tourne  ovale 
extérieurement  en  prenant  les  différences  des  diamètres  sur  l'é- 
paisseur de  l'ébauche  cylindrique  à  base  circulaire;  on  donne  à 
cette  ébauche  destinée  à  recevoir  six  pans,  l'épaisseur  qui  doit 
rester  entre  l'arête  des  pans  et  l'intérieur  du  vase  ;  puis  toujours 
sur  le  même  tour,  mais  avec  une  autre  rosette  appliquée  sur  la 
rosette  quia  donné  la  courbe  ovale,  on  coupe  les  huit  pans.  Si 
on  veut  graver  des  ornements  pour  enrichir  les  grandes  surfaces, 
on  ramollit  la  pâte  avec  de  la  barbotine  dans  les  endroits  où  l'on 
veut  placer  ces  frises ,  et  on  les  fait  aisément  à  la  molette. 

Ce  procédé ,  en  rendant  le  façonnage  plus  parfait ,  en  diminue 
aussi  le  prix.  C'est  ainsi  qu'on  doit  obtenir  des  réductions  de 
prix  durables  et  transmissibles. 

Le  nouveau  four  construit  en  i838  est  d'une  dimension  extra- 
ordinaire et  principalement  destiné  à  cuire  des  assiettes. 

Il  a  7  met.  i4  centim.  de  diamètre,  et  seulement  4  mètres  de 
hauteur  à  la  clef  de  la  voûte,  divisée  en  26  dccirn.  5  c.  de  jambage 
et  i3  docim.  5  c.  de  voûte.  Ily  a  10  alandiers,  c'est  le  plus  grand 
nombre  de  foyers  que  je  connaisse  ;  au-dessus  de  chaque  alandier 
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est  un  carneau  carré  de  i6  centim.  de  côté,  et  au  milieu  la  grande 
ouverture  ou  cheminée  conique  qui  a  1 3  décimètres  de  hauteur. 

Les  alandiers  ont  d'ouverture  extérieure  i  mètre  de  longueur 
et  70  décimètres  de  largeur,  sauf  la  portée  du  bois  qui  est  d'en- 
viron 1 1  cent.  La  voûte  d'entrée  du  feu  des  alandiers  dans  le  four 
a  43  centim.  de  haut,  et  54  de  largeur.  Les  petits  carneaux  au- 
dessus  des  alandiers  sont  au  nombre  de  10  ayant  chacun  16 
centim.  de  côté.  Les  murs  de  ce  four  ont  peu  d'épaisseur,  n'ayant 
en  bas  que  49  centim. ,  au  globe  33  centim.  et  au  cône  seule  - 
ment  22  centim. 

Le  sol  ou  plancher  du  four  est  au  niveau  du  sol  des  alandiers. 
Ce  four  a  un  peu  d'élargissement  à  sa  base  ^  il  est  très-solidement 
ferré.  On  y  cuit  assez  également  dans  toutes  les  places*,  cepen- 
dant le  milieu  n'a  quelquefois  qu'une  cuisson  faible ,  ce  qui 
s'appelle  cuite  grasse.  Il  renferme  de  26  à  28,000  pièces, 
principalement  des  assiettes  avec  des  moyennes  et  des  petites 
pièces. 

I^  bois  brûlé  sur  les  alandiers  est  coupé  à  65  décimètres , 
moitié  de  la  longueur  ordinaire  des  bûches ,  afin  qu'il  n'y  ait 
pas  de  déchet  sur  le  sciage.  On  emploie  toute  sorte  de  bois ,  mais 
notamment  du  bouleau. 

Le  petit  feu  dure  18  heures  et  le  grand  feu  3o  heures ,  en  tout 
48,  et  on  consomme  l'équivalent  de  35  stères  ,  principalement 
en  bois  de  cotrets  qu'on  n'a  pas  besoin  de  fendre. 

Le  laboratoire  du  dégourdi  n'est  pas  voûte.  Les  murs  sont 
garnis  intérieurement  de  grandes  briques  saillantes  qui  forment 
des  banquettes  sur  lesquelles  on  place  beaucoup  de  moyennes 
pièces. 

11  n'y  a  aucun  vide  sous  ce  four ,  il  n'y  en  a  non  plus  aucun 
sous  un  autre  four  dont  le  plancher  n'est  cependant  qu'à  75  cen- 
timètres au-dessus  du  sol  marécageux  ;  on  n'a  pas  remarqué  que 
la  porcelaine  fût  jamais  altérée  par  l'humidité. 

Enfin ,  pour  plus  d'économie  de  construction ,  le  cône  est  com- 
posé de  briques  à  plat  mises  en  retraite  et  non  taillées.  11  y  a  seule- 
ment à  l'extérieur  un  enduit  ou  remplissage  des  angles  rentrants , 
destiné  à  empêcher  la  poussière  de  s'accumuler  sur  les  marches 
que  forment  ces  retraites. 
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L'encastage  a  reçu  de  grands  perfectionnements  résultant  de 
deux  causes  bien  différentes  *,  Tune  de  Tadoptiou,  au  moins  en 
grande  partie ,  du  système  de  l'encastage  double  ou  Régnier  et  de 
cerces  à  talon ,  l'autre  de  la  faculté  que  le  polissage ,  poussé  à 
son  plus  haut  degré  de  perfection,  a  donnée  de  cuire  un  gi*and 
nombre  de  pièces  à  boucheton;  les^.  i,  a,  3, 4)  delà  PI.  xlix 
que  j'ai  déjà  citées,  font  connaître  le  premier  mode  d'encastage 
et  les  /îg.  6, 9,  et  surtout  la^^.  5,  font  connattre  le  second  mode, 
c'est-à-dire  l'encastage  à  boucheton.  On  voit  que  de  pièces  peu- 
vent tenir  Tune  dans  l'autre ,  et  M.  Bougon  a  porté  jusqu'à  ses 
dernières  limites  ,  l'emploi  le  plus  complet  de  la  place;  il  en  ré- 
sulte un  autre  avantage ,  c'est  de  garantir  l'intérieur  de  ces  pièces 
(les  grains  qui  y  tombent ,  quand  elles  sont  cuites  sur  leur  pied. 

Mais  on  sait  que  les  bords  des  pièces  cuites  ainsi  sont  sans 
couverte  et  par  conséquent  susceptibles  de  se  salir  de  la  manière 
la  plus  désagréable.  Le  polissage  en  grand  des  pieds  et  des  bords 
de  toutes  les  pièces  fait  disparaître  cet  inconvénient.  M.  Bougon 
a  donné  à  cette  pratique  une  très-grande  extension  et  à  son  ré- 
sultat une  très-grande  perfection. 

Comme  j'ai  décrit  le  polisssage  de  la  manufacture  de  Sèvres  et 
la  machine  qui  sert  à  l'opérer  et  que  le  procédé  a  été  suivi  et  la 
machine  faite,  d'après  ce  que  j'ai  vu  à  Chantilly  et  que  M.  Bougon 
m'a  permis  d'imiter,  j'ajouterai  peu  de  chose  à  ce  que  je  viens  de 
dire. 

L'cmmandrinage  est,  comme  on  le  sait,  l'opération  la  plus  dé- 
licate. Il  doit  être  très-solide  en  raison  de  la  grande  vitesse  né- 
cessaire au  polissage.  Le  polissage  pour  les  pieds  d'assiette ,  se 
commence  avec  un  morceau  de  porcelaine  ou  de  grès  très- 
dur,  et  se  termine  au  moyen  de  la  couverte  broyée  dont  on  en- 
duit un  morceau  de  bois  blanc. 

Le  pied  des  assiettes  de  a'i  centimètres  est  poli  à  raison  de 
10  à  i5  centimes  la  douzaine,  celui  des  assiettes  de  i5  centimè- 
tres pour  7  centimes. 

I^  bord  des  bols  ou  jattes  de  29  centimètres  pour  20  cen- 
times la  douzaine. 

Les  saladiers,  3o  centimes,  et  les  grandes  soupières  rondes  pour 
4o  centimes,  toujours  par  douzaine. 
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Haute-Vienne.  —  C'est  dans  Tancienne  province  du  Li- 
mousin, dont  le  département  de  la  Haute-Vienne  prend  une 
grande  partie ,  et  notamment  dans  sa  capitale ,  Limoges ,  et  dans 
les  cantons  de  St-Yrieix,de  Magnacbourg,  de  St-Léonard,  de  Cous- 
sac,  de  Bourganeuf,  de  Rochechouart ,  que  sont  établies  la  plu- 
part des  manufactures  de  porcelaines  de  ce  département ,  for- 
mant plus  des  trois  quart  de  toutes  celles  qui  existent  en  France. 

Au  reste ,  il  était  assez  naturel  que  le  pays  qui  a  fait  connaître 
Texistence  en  France  des  plus  belles  matières  à  porcelaine  s'y 
présentant  en  abondance  de  toutes  parts,  attirât  la  fabrication  la 
plus  active  de  la  Poterie  qu'elles  constituent  à  elles  seules. 

Après  tout  ce  que  j'ai  fait  connaître  sur  la  fabrication  de  la 
porcelaine  dont  la  description  principale  a  été  prise  sur  celle  de 
la  manufacture  de  Sèvres ,  et  dont  les  variations  et  perfectionne- 
ments ont  été  tirés  de  plusieurs  célèbres  manufactures,  il  me 
reste  peu  de  faits  ou  procédés  intéressants  à  puiser  dans  les  ma- 
nufactures du  Limousin,  toutes  travaillant  sur  les  mêmes  princi- 
pes, les  mêmes  usages,  presque  avec  les  mêmes  ouvriers  qui 
vont  de  l'une  à  l'autre,  répandant  ainsi  avec  égalité  et  rapidité, 
ce  qu'ils  ont  pu  apprendre  de  particulier. 

Il  y  a  à  St-Yrie'ix  et  à  Limoges  deux  classes  d'industriels  ou  de 
négociants  exerçant  les  industries  qui  créent  la  porcelaine  ;  les 
uns  exploitent,  trient  et  préparent  les  kaolins  et  le  felspath, 
composent  des  pâtes  de  diverse  nature,  et,  s'arrétant  à  ces  opé- 
rations préliminaires,  font  le  commerce  des  matières  premières 
et  des  pâtes.  J'ai  décrit  l'exploitation  et  la  préparation  de  la  ma- 
tière et  les  procédés  de  la  composition  des  pâtes  ,  et  comme  j'ai 
pris  en  grande  partie  la  description  de  ces  préparations  et  com- 
positions sur  ce  que  j'ai  vu  à  St-Yrieix  et  à  Limoges ,  je  n'ai  plus 
rien  à  en  dire.  On  sait  donc  comment  se  préparent  et  de  quoi  se 
composent  les  pâtes  dans  le  département  de  la  Haute-Vienne. 

Dans  la  fabrique  de  M.  Alluaud,  Tune  des  mieux  montées, 
le  broyage  des  matières  dures  se  fait  dans  des  moulins  à 
grandes  meules  horizontales,  disposées  exactement  comme  dans 
les  moulins  à  blé;  les  matières  suffisamment  humectées  sont 
introduites  par  l'œil  de  la  meule  tournante  et  rejetées ,  broyées  et 
réduites  en  pâte  par  la  circonférence  des  meules ,  sur  un  tamis  à 
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secousses  qui  ne  laisse  passer  que  la  pflte  amenée  A  l'état  de 
ténuité  convenable.  Il  faut  une  grande  vitesse  de  rotation. 

Le  raffermissement  des  pfltes  se  fait  en  plein  air  dans  des 
caisses ,  dans  des  bassins  ou  coques  de  plâtre ,  ou  dans  des  fosses 
par  le  moyen  de  la  chaleur.  M.  Alluaud  seul  a  employé  la  pres- 
sion atmosphérique  pour  séparer  l'eau  de  la  barboUne.  J'ai  dpetit 
son  ingénieux  et  savant  procédé  dons  le  livre  premier,  chap.  Il , 
sect.  II,  art-  3,  p.  109,  et  j'en  ai  figuré  l'appareil  PI,  iXj/Tj.  i. 

Il  a  vingt-six  tours  à  porcelaine ,  plusieurs  sont  mis  en  mouve- 
ment par  des  enfants,  au  moyen  de  roues  verticales-,  les  tourneurs 
ont  cru  remarquer  que  les  frais  de  cet  aide,  qui  est  k  leur  compte , 
se  trouvent  plus  que  compensés  par  le  plus  grand  nombre  de 
pièces  qu'ils  peuvent  faire  dans  le  même  temps. 

On  faisait,  eu  i83o,  des  tuyaux  de  conduite  d'eau  avec  la  pàti; 
à  cHzette ,  au  moyen  d'une  presse  à  botte  et  h  noyau  analogue  à 
celle  qui  est  décrite  vol.  Il ,  page  ^4 1 ,  et  figuré  PI.  ix,  fig.  i . 

Les  fours  les  plus  grands  de  Limoges  et  de  St-Yrieix  avaient , 
à  cette  époque,  1  mètre  3o  à  4o  centimèlresde  diamètre  sur  autant 
de  hauteur. 

On  avait,danscertainsfours,ru5age  de  laisser  sortir  delaflamme 
rougeâlre  accompagnée  d'une  fumée  noire,  1°  par  des  ouver- 
tures latérales  du  grand  fou ,  situées  près  de  la  naissance  de  la 
voûte  ;  a°  par  quatre  ou  cinq  ouvertures  également  latérales  pla- 
cées dans  le  dégourdi  à  peu  près  au  niveau  du  sol.  C'était,  sans 
aucun  doute  ,  une  gi'ande  perte  de  chaleur  et  une  perle  évidem- 
ment inutile,  puisque  tous  les  fabricants  de  porcelaine  connais- 
sent comme  moi  un  grand  nombre  de  fours  qui  cuisent  bien 
sans  cette  mauvaise  pratique.  La  seule  raison  qu'on  en  donnait 
c'était  de  pouvoir  juger ,  par  la  quantité  de  flamme  sortant  et  par 
sa  couleur,  l'activité  et  l'égalité  de  la  marche  du  feu  dans  chaque 
alaudier,  La  chaleur  perdue  est  telle  que  bientôt  la  halle  du  four 
n'est  plus  tenable ,  ce  qui  fatigue  considérablement  les  personnes 
attachées  à  lu  cuisson. 

La  durée  des  feux  est  très-différente ,  suivant  les  fabriques.  En 
i83o,  j'ai  vu  mettre  pour  cuire,  chez  MM.  Latrille-Nenert  el 
Ruaud ,  4^  heures ,  savoir  :  1  g  heures  de  petit  feu  et  ^3  heures  do 
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grand  feu.  J'ai  appris  depuis  (en  1841)  qu'on  estimait  encore 
plus  une  cuisson  qui  durait  48  heures;  parce  que,  si  elle  était 
plus  rapide,  elle  serait  plus  inégale ,  et  qu'il  y  aurait  souvent  des 
piles  coupées  et  d'autres  dégâts.  Dans  un  four  de  la  dimension 
que  je  viens  de  faire  connaître ,  ce  temps  semble  être  une  con- 
séquence de  la  chaleur  perdue  (*).  En  1836,  la  cuisson  que  j'ai 
suivie  chez  M.  Alluaud  n'a  duré  que  36  heures,  savoir  :  16 heures 
de  petit  feu  et  20  de  grand  feu,  et  cependant  on  tâche  ici  de 
perdre  le  moins  de  chaleur  possible.  Ainsi ,  le  petit  feu  se  fait  à 
alandiers  fermés  comme  il  suit  :  Talandier  (a)  est  fermé  en  partie 
par  deux  épaisses  plaques  de  terre  PI.  Lviii  ^^g.  i ,  C.  (g)  échan- 
crées  en  demi-cercle,  qui,  réunies,  forment  une  ouverture  cir- 
culaire par  où  on  jette  le  bois.  Aussitôt  que  le  bois  est  jeté,  on 
ferme  cette  ouverture  par  un  obturateur  circulaire  t  cerclé  en  fer, 
et  muni  d'un  manche,  qui  ne  laisse  aucune  entrée  à  Tair  exté- 
rieur, à  moins  qu'on  ne  le  veuille. 

On  voit  que  la  flamme  du  foyer  F ,  à  son  entrée  par  la  voûte  V 
dans  le  four,  n'est  divisée  par  aucun  pilier;  mais  pour  garantir 
les  piles  qui  sont  en  face  de  cette  entrée ,  on  les  munit  de  puis- 
sants garde-feu. 

M.  Alluaud,  fabricant  de  porcelaine  à  Limoges,  que  j'ai  cité 
souvent  comme  un  homme  aussi  instruit,  aussi  éclairé  en  phy- 
sique et  en  sciences  qu'il  est  habile  praticien ,  a  voulu  connaître 
sous  un  autre  point  de  vue  les  rapports  qu'il  peut  y  avoir  entre 
les  capacités  des  fours ,  l'étendue  des  parois  de  leur  surface  inté- 
rieure, leur  forme  et  la  quantité  de  combustible  qu'ils  em- 
ployaient. Il  a  dressé  un  tableau  très-détaillé  de  toutes  les  cir- 
constances qui  peuvent  concourir  à  ce  résultat,  et  a  donné  dans  ce 
tableau  les  dimensions  linéaires ,  superficielles  et  cubiques  de 
17  fours  à  porcelaine  de  Limoges,  en  i84a,  comparées  avec  la 

(^)  On  se  rappellera  que  dans  les  fours  de  Sèvres  tout  est ,  pour  ainsi  dire , 
fermé;  la  flamme  ne  sort  que  par  l'extrémité  du  cône  ;  il  n*y  a  plus  de  fumée  liors 
du  grand  feu;  enfin  que  le  maximum  du  temps  de  cuisson  qui  est,  en  tout,  de 
32  à  36  lieures  pour  le  four  A ,  qui  est  le  plus  grand ,  est  partagé  en  un  petit  feu 
assez  long,  de  16  à  18  iieures,  et  un  grand  feu  plus  court,  de  12  i  15  heures. 
On  ne  s'est  pas  encore  expliqué  comment  avec  de  si  énormes  différences  dans  de 
mêmes  opérations  pratiquées  sur  la  même  matière ,  on  peut  arriver  des  deux  parts 
i  des  résultats  qui  semblent  être  satisfaisants. 
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quantité  de  bois  nécpssaire  k  la  Ruisson  de  la  porcelaine  dans  cha- 
cun de  ces  fours.  Je  ne  puis  placer  ici  ce  tableau  en  entier  ;  il  est 
trop  étendu  et  d'iiiHeurs  trop  particulier  à  la  localité  pour  la- 
quelle il  a  été  dressé.  Je  me  contenterai  de  faire  connaître  les 
(■iéments  cl  les  résultats  les  plus  importants  tant  particuliers  que 
généraux,  fnurnispar  six  des  fours  des  manufactures  les  plus  con- 
nues et  des  dimensions  les  plus  diiférentes.  Quoique  cette  notice 
puisse  s'appliquera  tous  les  fours  à  porcelaine,  comme  elle  est 
encore  plus  particulière  à  la  fabrication  de  Limoges  qu'à  toute 
autre ,  jecrois  pouvoir  la  placer  ici. 

TABLEAU  COMPARATIF 

des  dimensions  de  6  fours  à  Porcelaine  des  manufactures  de 
Unioijes ,  et  de  la  quantité  de  bots  nécessaire  à  leur  con- 
sommation . 


Pierre  Tbaraud. 
Alluaud 


Uiclii;!  cl 
Pouyal. 


a,17     i9,10 
3,06     35  7(1 


M.  Alluaud  tire  de  la  comparaison  de  plusieurs  résultats  qui  ne 
sont  pus  uniquement  fondés  sui'  les  six  exemples  choisis  ,  mais 
aussi  sur  les  seize  qu'il  a  admis  et  sur  plusieurs  autres  observa- 
tions, les  conséquenct-s  suivantes  : 

1°  Le  bois  employé  à  Limoges  est  le  bois  de  chêne  et  celui  de 
htUrc  llottc,  h  bûches  perdues;  le  châtaignier,  le  charme,  le 
tremble,  le  bouleau  y  sont  souvent  mélangés  dans  la  proportion 
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de  1/20  à  i/io.  Or,  des  expériences  faites  par  M.  Alluaud,  il 
résulte  que  le  prix  du  stère  de  chaque  espèce  de  bois  se  trouve 
en  accord  parfait  avec  la  qualité  calorifîque  de  ces  bois. 

i""  La  consommation  moyenne  des  1 7  fours  de  Limoges  est 
de  I  stère  3i  par  mètre  cube  de  capacité.  En  poids,  on  a 
556kilogr.  de  bois  humide  ou  4^3  k.  de  bois  sec  consommés, 
par  mètre  cube  de  capacité. 

y  Tout  ce  bois  n'est  pas  utilisé  -,  la  braise  retirée  des  alandiers 
doit  être  déduite.  Or,  dans  les  2  fours  qu'il  a  étudiés  sous  ce 
rapport,  la  moyenne  de  la  quantité  de  braise  retirée  est  2  cen- 
tièmes du  poids  du  bois  sec  employé  pour  cuire  la  fournée  *,  la 
valeur  calorifique  du  charbon  étant  à  celle  du  bois  dans  le  rap- 
port de'i  h  I ,  le  débraisement  des  alandiers  entraîne  donc  une 
perte  de  combustible  de  6  p.  0/0  environ. 

Par  une  autre  méthode  M.  Alluaud  n'arrive  qu'à  4  p.  0/0  en- 
viron. Quelle  qu'elle  soit  en  réalité ,  c'est  une  circonstance  à  la- 
quelle on  doit  avoir  égard.  Ainsi  M.  Alluaud  fait  remarquer  que 
ce  serait  pour  100  fournées  une  perte  d'environ  2,700  fr. 

4°  Lorsqu'on  examine  la  quantité  de  bois  brûlée  dans  diffé- 
rents fours  par  mètre  cube ,  on  trouve  des  nombres  assez  variés. 

M.  Alluaud  attribue  cette  différence  à  l'action  des  parois,  et  il 
pense,  en  s'appuyantsurdes  données  qui  paraissentpositives,  qu'on 
arriverait  mieux  à  connaître  la  quantité  de  bois  que  consomme- 
rait un  four  d'après  la  surface  des  parois  que  d'après  sa  capacité. 

5"  Il  termine  ces  considérations  par  une  remarque  qui  donne 
un  nouvel  appui  à  sa  manière  de  calculer  la  consommation  d'un 
four  à  porcelaine.  Il  déduit  de  ce  qui  précède  que  le  rapport  du 
cube  d'un  four  à  ses  parois  doit  être  proportionnel  à  sa  con- 
sommation par  mètre  cube  de  capacité,  et  qu'en  prenant  les 
88/100  du  rapport  du  cube  d'un  four  à  la  surface  de  ses  parois, 
on  trouverait  assez  exactement  la  quantité  de  bois  qu'il  devrait 
consommer  par  mètre  cube  de  capacité. 

M.  Alluaud  a  appliqué  ce  calcul  au  four  double  de  Sèvres  dont 
je  lui  avais  fait  connaître  les  dimensions,  et  l'expérience  a  con- 
firmé avec  une  précision  presque  complète  le  résultat  que  le 
calcul  avait  fourni. 

La  capacité  des  deux  laboratoires  du  four  B  de  Sèvres  étant 
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supposée  égale  à  35,824  déc.  cube,  la  surface  de  leurs  parois 
étant  de  79  mètres  carrés,  le  rapport  entre  ces  quantités  est 
35,824:79::  I  :  x=2, 209,  les  88/1 00  de  ce  rapport  =  1,943, 
nombre  qui  exprime  en  stères  d'une  manière  très-rapprochée 
la  consommation  du  four  par  mètre  cube;  cette  consomipation 
est  en  effet  de  68  stères  pour  les  deux  laboratoires  :  or,  68  divisé 
par  35, 824,  donnent  pour  quotient  1,898,  nombre  qui  ne  diffère 
du  premier  que  de  o,o45  millièmes. 

J'ai  fait  connaître,  p.  329,  à  Tarticle  de  la  température  des 
fours  à  porcelaine,  celle  qu'on  peut  attribuer  au  four  de  M.  Al- 
luaud ,  comparativement  avec  celle  du  four  de  Sèvres ,  et ,  malgré 
les  incertitudes  qui  accompagnent  toujours  l'instrument  employé, 
on  peut  cependant  avoir  ici  confiance  dans  le  résultat  et  admettre 
que  cette  température  est,  dans  certaines  parties,  plus  élevée  que 
celle  des  fours  de  Sèvres. 

Abt.  II FABRICATION  ALLEMANDE. 

Manufacture  royale  de  porcelaine  de  Saxe. 

Cette  manufacture  ,  établie  près  Dresde ,  dans  le  château  de 
Meissen  sur  l'Elbe,  est,  comme  on  le  verra  dans  l'histoire  de  la 
porcelaine  en  Europe ,  la  manufacture  de  porcelaine  dure  la  plus 
ancienne ,  celle  où  la  découverte  de  Bœttger,  portée  à  sa  perfec- 
tion ,  a  été  mise  en  pratique. 

Elle  a  été  maintenue  pendant  longtemps  sur  le  même  pied 
où  l'avaient  établie  ses  fondateurs.  J'y  ai  vu  encore,  en  181 2, 
les  anciens  fours  allemands  en  demi-cylindre  couché,  etc.,  mais 
depuis  28  à  3o  ans  elle  a  suivi  les  progrès  des  autres  manu- 
factures de  porcelaine  française  sur  quelques  points ,  et  elle  vient 
peut-être  de  les  dépasser  sur  d'autres. 

Je  reviendrai  plus  bas  sur  ces  considérations,  je  dois  mainte- 
nant décrire  quelques-uns  de  ses  procédés  particuliers  tels  qu'ils 
m'ont  été  généreusement  communiqués  par  M.  Kuhn  ,  son  di- 
recteur, avec  permission  d'en  user  et  de  les  publier. 

Plusieurs  ouvrages  ont  donné  la  composition  de  sa  belle 
pâte,  et  font  connaître  les  lieux  d'où  on  en  tire  les  matériaux. 
La  composition  de  ces  pâtes ,  car  alors  on  eu  faisait  de  diffé- 
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rentes  qualités,  était  cependant  un  grand  secret ,  le  directeur  ju- 
rait entre  les  mains  du  souverain  de  ne  les  point  divulguer. 

J'ai  déjà  fait  connaître  la  plupart  des  matériaux  qui  les  com- 
posent dans  les  tableaux  analytiques  des  matériaux  céramiques 
(voyez  vol.  I,  et  tableaux  n"  IV  des  analyses  de  kaolins). 

Les  matières  employées  tant  pour  la  pâte  que  pour  la  cou- 
verte étaient,  en  i836,  le  felspath  laminaire  rosâtrê  des  environs 
de  Carlsbad. 

Le  kaolin  argileux  d'Aue  près  Schneeberg. 

Le  kaolin  de  Seilitz. 

Le  kaolin  de  Sosa,  près  Johanngeorgenstadt,  dont  j*ai  fait 
connaître  et  ligure  le  gisement  remarquable  (*).  C'est  à  ce  kaolin 
qu'on  attribue  la  beauté  du  biscuit  si  nécessaire  pour  la  litho- 
phanie. 

Ce  sont  les  seules  matières  naturelles  qui  entrent  dans  la  com- 
position des  pâtes. 

11  entre  dans  celle  de  la  couverte  du  calcaire  ou  carbonate  de 
chaux  et  du  quarz. 

Dans  les  anciennes  compositions,  il  y  avait  un  bien  plus 
grand  nombre  de  matières  donnant  des  pâtes  de  différentes  qua- 
lités. M.  Kuhn,  le  directeur  actuel,  a  simplifié  ces  compositions 
qui  sont  réduites  à  deux  sortes  de  pâtes ,  la  pâte  dite  de  service 
qui  est  composée  : 

De  kaolin  d'Aue |   p^rUcs  égales 36 

De  kaolin  de  Sosa.  •  •  •    ) 

De  kaolin  de  Seililz 36 

De  fclspalh « 26 

De  dégourdi 2 

100 

Lii  pâte  de  sculpture  est  composée  :  de  kaolin  d'Aue ,  de  fel- 
spath de  Carlsbad ,  de  quarz. 
On  compose  la  couverte  : 

De  quarz  hyalin  calciné ^^ 

De  kaolin  de  SeiiiU  calciné 37 

De  calcaire  compacte  fin  de  Neuntmansdorf,  près  Pirna.  17,5 

De  tessons  de  porcelaine 8»5 

100 

(*}  I"  vol. ,  page  52,  pi.  V,  fig.  û. 

II.  2^ 
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Il  faut  que  le  kaolin  de  Seilitz  soit  convenablement  calciné  ;  on 
a  remarqué  que  quand  il  ne  Test  pas  assez,  la  couverte  a  des 
trous,  et  que  quand  il  Test  trop,  il  y  a  du  ressui. 

On  voit  qu'il  n'y  a  pas  de  felspath  dans  cette  couverte. 
M.  Kuhn  fait  observer  que  cette  pierre  la  fait  tressailler ,  mais 
que  si  on  est  obligé  de  l'employer,  on  peut  remédier  à  ce  défai  . 
en  faisant  fritter  la  couverte  préalablement. 

La  pâte  faite  de  la  porcelaine  de  Saxe ,  analysée  à  l'acide  fluo- 
rique  et  par  la  potasse ,  a  présenté  à  M.  A.  Laurent,  tant  en  dé- 
gourdi que  complètement  cuite ,  les  éléments  suivants  : 


Pâte  de  1806. 

Silice 58,1 

Alumine 36,7 

Potasse 3,4 

Chaux 0,2 

Protoxyde  de  fer.  0,7 

Magnésie 0,.'i 


Pâte  de  1B2B. 

Silice  (par  différence).  .  . 

Alumine 

Potasse 

Protoxyde  de  fer  et  traces 

de  magnésie 

Chaux   


dégourdie .    ouUc . 


57,7 
36 
0,2 

0,8 
0.3 


59,4 

32,0 

5,5 

0,4 


Les  kaolins  sont  laves  avec  le  plus  grand  soin;  ce  lavage  est 
conduit  jusqu'à  ce  qu'on  soit  sur  qu'on  n'obtient  plus  que  de 
l'argile  de  la  plus  grande  ténuité,  et  pour  y  parvenir  on  le  lave 
jusqu'à  sept  fois  en  laissant  le  mélange  reposer  près  d'une  demi- 
heure  entre  chaque  remuage  ;  les  appareils  de  laverie  n'ont  rien 
de  particulier,  ils  sont  très-vastes. 

Les  matières  dures ,  le  felspath  et  le  quarz  qui  entrent  dans  la 
couverte,  sont  broyés  très-finement  et  raflermis  dans  des  coques 
ou  capsules  cylindriques  de  terre  cuite;  elles  sont  très-minces, 
on  les  place  pour  hâter  le  raffermissement  sur  le  sol  en  plaque  de 
fonte  d'un  fourneau  de  circulation ,  c'est-à-dire  dont  les  produits 
de  la  combustion,  avant  de  s'échapper  par  la  cheminée,  font  plu- 
sieurs circuits  inverses  en  passant  sous  les  rangées  de  capsules 

Le  mélange  se  fait  au  poids  avec  la  matière  à  l'état  liquide ,  la 
pâte  composée  et  en  barbotine  se  raffermit  dans  des  bottes  cylin- 
driques en  plâtre. 

La  pûte  suffisamment  raffermie  est  reprise  pour  être  malaxée 
avec  un  grand  soin.  On  la  marche,  on  la  met  en  ballons,  on  dé- 
cliire  ces  ballons  par  petits  morceaux  qu'on  jette  dans  des  ba- 
quets où  on  les  délaye  de  nouveau,  de  njanière  à  les  amener  à  l'état 
d'une  barbotine  épaisse  qu'on  met  alors  dans  les  caisses  où  elle 
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doit  être  conservée  et  qui  sont  d'une  simplicité  encore  plus 
grande  que  celles  de  Berlin ,  et  telle  que  si  je  ne  les  avais  pas  vues, 
j'aurais  douté  de  la  possibilité  de  conserver  de  la  pâte  trois  mois 
seulement  dans  de  telles  caisses. 

Elles  ont  iGdécim.  de  long,  8i  centim.  de  large,  autant  de 
hauteur.  Les  parois  sont  doubles,  mais  toutes  deux  en  sapin  ;  les 
extérieures,  un  peu  plus  épaisses,  sont  seulement  clouées  sur  des 
montants ,  comme  dans  les  caisses  d'orangers ,  mais  sans  aucun 
autre  moyen  de  liaison  qu'une  traverse  en  bois  placée  dans  le 
milieu.  Les  planches  qui  composent  la  paroi  intérieure  ou  la 
doublure ,  sont  simplement  posées  de  champ. 

La  pâte  mise  dans  ces  caisses  à  l'état  de  barbotine  épaisse ,  se 
pourrit  et  se  raffermit  suffisamment  pour  être  travaillée  au  bout 
de  3  à  4  mois.  On  emploie  par  an  environ  i  ,000  à  i  ,200  quin- 
taux de  pâte  (livre  de  Saxe  de  1 1  o  au  quintal)  *,  4^  caisses  suffisent 
à  cette  consommation.  Cette  pâte  est  très-plastique,  son  emploi 
est  facile.  Elle  a  généralement,  comme  le  kaolin  d*Aue  qui  est 
un  de  ses  éléments ,  une  teinte  ros&tre  qu'elle  perd  totalement 
par  le  feu  pour  prendre  le  blanc  de  lait  qui  est  le  caractère  de 
couleur  de  cette  porcelaine. 

I^  façonnage  du  tour  est  le  même  à  peu  près  que  celui 
des  autres  manufactures  d'Allemagne  ^  cependant  on  n'emploie 
ici  le  calibre  que  pour  les  petites  pièces ,  mais  point  pour  les  as- 
siettes ;  tandis  qu'on  l'emploie  et  avantageusement  ,  même 
pour  les  grands  plats  ovales.  Le  modèle  en  plâtre  de  ces  plats  se 
fait  sur  le  tour  ovale. 

La  plupart  des  pièces  creuses  s'ébauchent  et  se  moulent  à  la 
housse,  même  celles  qui  sont  le  plus  chargées  d'ornements.  J'ai 
vu  faire  ainsi  un  plateau  rond  de  o",3o  de  diamètre,  surchargé 
d'ornements  en  relief  des  plus  compliqués.  La  housse  ou  ébauche 
qui  n  était  qu'une  simple  croûte  plane  et  très-molle  a  d'abord 
été  faite  comme  à  l'ordinaire-,  elle  a  été  transportée  dans  le 
moule  du  plateau  et  fortement  comprimée  à  l'épocge  par  le  tour- 
neur pour  lui  faire  prendre  toutes  les  parties  saillantes,  môme 
les  plus  déliées  du  modèle  ;  le  tourneur  a  préparé  en  même  temps 
le  dessous  et  le  pied  de  ce  plateau.  Pendant  qu'il  en  moulait  un 
autre ,  le  premier  s'est  assez  raffermi  pour  que  le  dessous  et  le 


372 


POTEItlES   A    PATK    DUHE    TRA.^SLt:CIDE. 


pied  puissent  être  tournasses  et  finis,  et  lo  minutes  après  l'ébau- 
chage  de  lu  housse ,  le  mouleur  a  pu  enlever  le  plateau  du  moule, 
qui,  ayant  une  dépouille  suffisante,  en  est  sorti  sans  aucune  alté- 
ration. On  a  réparé  quelques  gerçures  qui  étaient  dans  l'angle  ren- 
trant vpsultanl  de  la  réunion  du  bord  avec  le  Tond,  on  l'a  découpé, 
«l  le  plateau  était  fini ,  et  très-bien ,  sans  aucun  autre  réparage. 

Les  Heurs  en  pôte  que  la  Saxe  fait  depuis  si  longtemps ,  sont 
faites  avec  la  même  pâte  que  les  autres  pièces. 

On  fait  aussi  beaucoup  de  lilhophanîe ,  et  avec  succès. 

Cuisson,  enfournement  et  cazette.  —  Les cazettes  sont 
les  ustensiles  les  plus  importants  de  la  cuisson,  et  ledioixde  l'ar- 
gile qui  doit  entrer  dans  leur  composition  n'est  pas  toujours  à  la 
disposition  du  fabricant. 

Celles  de  Meissen  sont  faites  avec  les  argiles  qui  viennent  des 
environs  de  cette  ville,  notamment  de  Zolh  Hayn,  Mœliren, 
Mohlis  et  Caschka;  elles  sont  prises  dans  le  voisinage  des  roches 
d'argilophyre  et  des  retiniles ,  et  paraissent  dues  à  la  décompo- 
sition de  roches  porphyriques.  Celle  de  Caschka,  qui  ne  renferme 
que  32  p.  o/o  d'alumine  et  qui  est  néanmoins  très-plastique, 
prend  peu  de  solidité  au  feu,  et  n'est  maintenant  employée  que 
pour  le  lut. 

Les  cazettes  sont  composées  d'environ  60  parties  d'ai^ile ,  ao 
de  ciment  et  20  de  sable  de  l'Elbe,  qui  renferme  toujours  un  peu 
de  felspath  non  décomposé.  Ces  proportions  varient  suivant  la 
grandeur  et  la  destination  des  cazettes  ;  elles  prennent  en  séchant 
presque  toute  leur  retraite;  en  cuisant  avec  les  pièces  elles 
acquièrent  la  dureté  du  grès-cérame, et  peuvent  aller  de  5k6  fois 
au  feu.  Elles  étaient,  jusqu'en  iSaJ,  toutes  à  fond  plat,  mais 
depuis  son  voyage  à  Sèvres,  M.  Kuhn  n'a  plus  employé  que  des 
cazettes  à  cul-de-lampe. 

C'est  au  peu  de  confiance  que  les  fabricants  de  porcelaine  al- 
lemands ont  dans  la  solidité  de  leurs  cazettes,  qu'est  dû,  m'ont- 
ils  assuré,  le  peu  de  hauteur  qu'ils  donnent  à  leur  four.  Les  ca- 
zettes inférieures  d'une  pile  ne  pourraient  pas  supporter  le  poids 
d'une  pile  comme  les  nôtres,  qui  ont  jusqu'à  35  décim.  de  hau- 
teur. On  évalue  à  ao  p.  0/0  le  nombre  des  cazettes  perdues  à 
chaque  fournée. 
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On  ne  met  généralement  pas  de  lut  entre  les  cazettes ,  excepté 
de  distance  en  distance,  pour  maintenir  la  verticalité  des  piles. 
On  n'est  pas  non  plus  dans  Tusage  de  mettre  des  accots. 

Cuisson. — Les  fours  actuels  (i836)  de  Meissen  sont  des  cy- 
lindres droits  à  5  foyers  ou  alandiers,  et  à  3  chambres  voûtées. 
On  acommencé  «Mes  construire  vers  1 8225  ils  ont  la  môme  forme, 
les  mômes  parties ,  les  mômes  proportions ,  à  peu  de  chose  près 
que  ceux  de  Berlin ,  de  Vienne  et  de  presque  toute  l'Allemagne. 
Ils  diffèrent  un  peu  de  ceux  de  Berlin ,  en  ce  que  les  alandiers 
sont  plus  enfoncés  dans  Tépaisseur  du  mur.  Les  dimensions  d*un 
des  quatre  fours  qui  étaient  en  activité  en  i836,  sont  les  sui- 
vantes :  diamètre  35  décim. ,  hauteur  28  décim. 

On  place  à  l'entrée  des  feux  dans  le  four ,  des  piliers  cylindriques 
presque  pleins ,  ne  renfermant  aucune  pièce  ^  ils  sont  destinés  à 
recevoir  la  première  action  du  feu. 

Le  feu  dure  en  tout  de  1 8  à  20  heures  au  plus ,  7  heures  de 
petit  feu,  12  de  grand  feu.  On  défourne  au  bout  de  3  jours,  et,  au 
moyen  de  cette  sorte  de  four  prise  de  la  France  ou  de  l'Angleterre, 
on  obtient  une  égalité  sensible  de  cuisson  sans  ôtre  obligé  d'avoir 
recours  aux  trois  sortes  de  pâtes  qu'exigaient  les  fours  allemands 
voûtés. 

Dans  le  défournement  auquel  j'ai  assisté ,  il  y  avtit  eu  une  pile 
du  fond  d'écrasée ,  et  tout  le  désordre  qu'un  tel  accident  en- 
traîne dans  les  piles  environnantes;  c'est  un  accident  très-rare  et 
qui  ne  se  manifeste  que  dans  des  piles  dont  la  plus  élevée  n'a 
que  i85  cent.  Malgré  cet  accident,  la  porcelaine  était  bien  cuite., 
sans tressaillures  ni  ressui,sans  cloques  ni  trous,  défauts  les 
plus  ordinaires  de  celte  porcelaine  -,  enfin  sans  pièces  jaunes , 
couleur  qui  est  attribuée  à  un  feu  lent  ou  languissant. 

La  pâle  prend  environ  i4  cent,  de  retraite  (*)  à  partir  du 
modèle. 

Le  polissage  des  grains  a  été  établi  en  1798,  par  conséquent 
il  est  notablement  antérieur  d'environ  8  ans  à  celui  de  Sèvres, 
que  j'ai  mis  en  usage  comme  une  chose  nouvelle  en  1806. 

On  emploie  l'émeri  et  la  roue  de  cuivre  rouge. 

(1)  Voir  le  tableau  des  retraites  Vil  C,  n"*  46* 
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GolMon  à  la  hooille.  —  Depuis  peu  M.  Kuhn  a  établi  la 
cuisson  de  la  porcelaine  de  Saxe,  porcelaine  dure  par  excellence, 
avec  du  charbon  fossile ,  c'est-à-dire  avec  un  mélange  de  houille 
(Stei/ihohle)  et  de  lignite  (Braunhohle)  dans  la  proportion  de 
une  partie  de  houille  sur  trois  parties  de  lignite.  Le  lignite  vient 
de  Bohême,  mais  il  est  moins  bon  que  celui  de  Carlsbad. 

11  m'en  a  fait  part,  et  M.  Bergsoe,  qui  venait  de  visiter  Meissen, 
m'a  donné  sur  ce  sujet  intéressant  quelques  renseignements. 

11  n'y  a  d'autres  changements  faits  au  four  qu'une  modification 
assez  importante  dans  les  alandiers.  Elle  consiste  principalement 
à  placer  vers  le  milieu  de  l'alandier  une  grille  inclinée  de  devant 
en  arrière  qui  376  cent,  sur  5o.  Voyez-en  le  croquis  PI.  Lviii  A , 

Ce  four  a  au  premier  laboratoire  ou  du  grand  feu,  de  diamètre, 
environ  3  mètres,  et  de  hauteur  environ  i4  décim.,  avec  5  alan- 
diers, comme  dans  tous  les  fours  d'Allemagne. 

Le  feu  paraissant  agir  beaucoup  plus  puissamment  dans  le  bas 
du  four,  c'est-à-dire  à  peu  près  au  niveau  de  la  sortie  des  feux , 
on  ne  place  que  des  piles  très-basses  de  26  cent. ,  composées  de 
petites  cazettes  qui  ne  renferment  que  des  soucoupes^  on  couvre 
ces  petites  piles  de  plaques  de  terre  cuite  en  laissant  entre  elles 
l'espace  nécessaire  pour  la  circulation  du  feu,  et  on  continue 
l'enfournement  sur  cette  sorte  de  plancher. 

Lorsque  la  porcelaine  a  été  élevée  à  la  température  nécessaire 
pour  être  cuite,  loin  de  laisser  les  alandiers  fermés  par  le  haut 
comme  pendant  la  cuisson ,  on  les  ouvre  peu  à  peu ,  en  levant 
d'abord  de  i  cent,  et  obliquement  la  plaque  de  terre,  puis  suc- 
cessivement pour  qu'au  bout  de  quelques  heures  elle  soit  entiè- 
rement relevée  et  la  bouche  de  l'alandier  ouverte.  Sans  cette 
manœuvre  la  porcelaine  serait  jaune. 

Lacuisson  complète  dure  de  20  à  24heures,  8  heures  de  petit  feu 
et  16  de  grand  feu.  Pendant  le  petit  feu  on  charge  les  alandiers  toutes 
les  10  minutes,  et  pendant  le  grand  feu  toutes  les  5  minutes. 

Décoration.  —  Deux  procédés  me  paraissent  être  particu- 
liers à  la  composition  des  couleurs  et  des  ors  pour  la  porce- 
laine do  Saxe  actuelle.  Un  beau  vert  de  chrome  avec  toutes  ses 
nuances,  et  l'or  qu'on  appelle  léger. 
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La  préparation  du  chrome,  qui  devient  la  base  de  toutes  les 
nuances  de  vert  dans  lesquelles  le  chrome  entre  comme  partie 
colorante ,  se  fait  à  Meissen  comme  il  suit  : 

Oxyde  de  chrome 3 

Hydrate  de  carbonate  de  cobalt 1 

On  fait  calciner  ce  mélange  par  parties  d'environ  lao  gram. 
dans  des  creusets  de  porcelaine  mis  au  grand  feu  dans  la  placé 
du  four  où  la  température  est  la  moins  élevée.  A  sa«  sortie  du 
four  on  le  broie  et  on  le  lave  à  l'eau  bouillante.  On  mêle  trois 
parties  de  la  poudre  qui  en  résulte  avec  i  partie  de  carbonate  de 
magnésie ,  et  on  calcine  de  nouveau  ce  mélange  au  grand  feu  , 
mais  à  un  degré  de  feu  plus  faible  que  la  première  fois. 

On  broie  et  on  lave  encore  ce  nouveau  mélange  calciné,  et  il 
devient  la  base  de  toutes  les  autres  couleurs  vertes. 

N°  I.  Vert  foncé.  Ce  fondant  est  composé 

Base  précédente 16,5    De  minium 73   j  ^ 

Fondant  au  plomb  dit  W.  .    M,5    De  quarz ^^   I  s'a 

D'acide  borique 9   I  c  8 

100,0  ^  /  s  ** 

100,0 

N°  2.  Vert  clair.  Ce  jaune  est  composé  : 

Base 12,5     D*oxyde  jaune  hydraté  de  fer,  préci-  W 

Fondant  W 62,5        pité  du  sulfate  de  fer  ...  .    /ii',5  j  § 

Jaune 25        D'oxyde  de  zinc  calciné.  ...    9 


o 


D'oxyde  blanc  d'anUmoinc.  .1^,5 


^ ,  _      «Q 

*^^'°     Fondant  W 72,0  ]  | 

100,0 

N°  3.  Vert  jaunâtre.  Ce  jaune  est  composé  : 

Base 0,23     D'oxyde  blanc  d'antimoine.   .    4,50    ]2Î 

Fondant  W 18,50     D'uxyde  de  zinc  calciné.  .  .  .    6,50    fg 

Jaune 72,25     Quarz 18,25 

Minium 72,75 


1C0,00 


100,00 

N*»  4-  Vert  bleuâtre.  Ce  fondant  doit  être  composé  : 

Base  générale 5,75  De  minium 34,5 

Oxyde  de  zinc  calciné 5,75  De  quarz 24 

Oxyde  d'étain  par  calcinaiion.  5,75  De  kaolin  de  Soilitz 12 

Fondant  W 10,75  De  fclspath  calciné li 

Autre  fondant G6  D'acide  borique 17,5 

100,00  100.0 
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Le  vert  de  chrome  sous  couverte  se  met  sur  le  dégourdi 
comme  le  bleu  ;  mais  il  se  met  à  Teau,  et  par  conséquent  il  n'est 
pas  nécessaire  de  le  faire  passer  à  un  nouveau  feu  pour  brûler 
les  huiles  ,  ainsi  que  cela  a  lieu  pour  le  bleu. 

Pour  l'employer  plus  facilement,  on  le  mêle  avec  un  peu  de 
couverte  ;  on  le  pose  soit  au  moyen  de  feuilles  de  papier  décou- 
pées à  l'emporte-pièce,  soit  par  impression  en  tirant  les  épreuves 
sur  du  papier  non  collé ,  mais  enduit  d'une  couche  mince  de 
mucilage  de  pépins  de  coings.  On  enlève  le  papier  au  moyen  de 
l'eau.  Il  est  bon  que  dans  l'un  et  l'autre  procédé  la  couverte  soit 
mise  épaisse. 

Il  y  a  pour  la  cuisson  des  ors  et  pour  celle  des  couleurs  deux 
sortes  de  moufles.  Celles  dans  lesquelles  on  cuit  l'or  léger  sont 
en  fonte  douce  trop  fusible  pour  résister,  sans  promptement  se 
déformer,  à  la  chaleur  nécessaire  pour  cuire  les  couleurs;  elles 
ont  à  peu  près  les  mêmes  formes  que  ces  moufles.  Leur  foyer 
était  un  alandier  latéral;  mais  M.  Kuhn  ayant  remarqué  que  le 
tirage  était  trop  faible  et  les  couleurs  susceptibles  d'être  enfumées 
et  de  rester  ou  de  devenir  mattes ,  y  a  renoncé  pour  prendre 
les  moufles  à  fover  inférieur. 

Comme  dans  la  plupart  des  moufles  d'Allemagne ,  la  porte 
d'emmouflement  des  pièces  est  au  fond  de  la  moufle ,  opposée 
au  bout  où  se  trouve  la  douille  par  laquelle  on  juge  le  feu  et 
par  où  s'introduisent  les  montres. 

Les  montres  sont  en  pourpre  accompagné  de  la  couleur  à  cuire. 
Le  pourpre  tout  à  fait  brun  avant  la  cuisson,  éprouve  des  varia- 
tions dccouleurpeut-êtreencore  plus  marquées  que  le  carmin  d'or. 

Un  genre  de  décoration  en  or  tout  à  fait  particulier  à  Meissen, 
introduit  vers  i836,  avait  une  vogue  extrême.  Personne  n'avait 
encore  pu  en  découvrir  la  préparation  (*).  C'est  la  dorure  dite 
Leichte  f^ergoldung ^  ou  en  or  léger,  or  neuf,  or  français. 
Elle  est  très-brillante,  mais  n'a  aucune  solidité.  C'est  une  disso- 
lution d'or  mêlé  avec  une  essence  ou  huile  grasse  qui  s'emploie 
au  pinceau  avec  une  grande  facilité  5  il  ne  faut  mettre  cet  or  ni 

(l)Ellc  est  maintenant  (1843)  connue,  mais  les  possesseurs  ne  la  commu- 
niquent que  moyennant  un  certain  prix. 
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trop  mince  ni  trop  épais.  On  le  fait  sécher  à  l'étuve,  et  on  le  cuit 
«ians  des  moufles  de  fonte  à  une  température  rouge  cerise.  Quand 
on  ouvre  la  moufle ,  toute  cette  dorure  se  montre  avec  son  éclat 
et  son  poli  métallique.  Néanmoins,  pour  enlever  une  petite  fleur 
purpurine  qui  le  recouvre ,  mais  bien  légèrement ,  on  le  frotte 
avec  une  peau.  Il  a  alors  tout  Téclat  de  l'or  sans  aucun  mélange 
de  pourpre.  (Voir  Additions,  t.  Il,  p.  720.) 

Quand  on  emploie  cet  or  sur  le  biscuit ,  il  donne  un  assez  beau 
mat,  et  tient  bien  ;  quand  on  veut  l'employer  avec  des  couleurs , 
il  faut  le  cuire  séparément  et  après  la  cuisson  des  couleurs. 

Cet  or  est  d'une  grande  économie.  Le  plateau  forme  argent  si 
surcharcjé  d'ornements  cité  plus  haut,  n'emploie  pour  être  doré 
entièrement  que  7  décîg.  d'or,  c'est-à-dire  pour  environ  2  fr.  50  c. 

Notes  historiqnes.  —  Je  ferai  connaître  dans  l'histoire  de  la 
découverte  de  la  porcelaine  dure,  en  1 706 ,  l'origine  de  la  manu- 
facture royale  de  porcelaine  de  Saxe ,  établie  peu  après  cette  épo- 
que ,  dans  le  château  d* Albert  ^  à  Meissen ,  en  1 7 1  o ,  lorsque 
Bœttger  eut  découvert  la  porcelaine  blanche  faite  avec  le  kaolin 
<l'Aue. 

Pendant  longtemps  cette  manufacture,  souche  de  toutes  les 
manufactures  de  porcelaine  dure  en  Europe,  a  suivi  à  peu 
près  les  mêmes  procédés  que  ceux  qui  lui  avaient  été  transmis 
par  ses  auteurs,  Bœttger  et  Tschirnhaus. 

Les  procédés ,  comme  on  l'a  vu ,  étaient  cachés  avec  le  plus 
grand  soin,  après  même  qu'ils  eussent  été  transmis  par  des  ou- 
vriers transfuges  à  d'autres  établissements  en  Allemagne.  Or 
cette  sorte  de  séquestration  qu'elle  s'était  imposée  à  elle-même, 
lui  fit  alors  plus  de  tort  que  de  proflt,  car  les  directeurs,  se  con- 
fiant dans  leurs  procédés  secrets ,  ne  croyaient  pas  devoir  en  cher- 
cher d'autres ,  et  pendant  ce  temps  les  manufactures  de  France , 
établies  60  ans  après  celle  de  Dresde,  faisaient  des  progrès  ra- 
pides dans  le  façonnage  et  surtout  dans  la  cuisson. 

Elle  était  encore  sous  ce  voile  impénétrable,  lorsque  je  fus  ad- 
mis en  1 8 12  à  visiter  ses  ateliers  et  surtout  ses  fours,  car  c'était 
à  cette  vieille  et  mauvaise  usine  qu'on  attachait  le  plus  de  prix. 
Il  fallut  que,  sur  une  demande  de  M.  Daru,  Intendant  généra! 
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de  k  maison  de  remperear*  le  roi  de  Saxe  déliât  M.  Steinauer, 
alors  dirertenr ,  de  son  sonnent ,  et  pour  moi  seul ,  car  mon  com- 
pagnon de  voyage  n>at  pas  la  permission  de  m'accompagner. 

I^  pâte,  dont  on  trouve  la  recette  dans  plusieurs  ouvrages^ 
avait  une  composition  très-compliquée.  11  allait  faire  trois  sortes 
de  pâtes  de  fusibilité  différente  pour  les  trois  régions  antérieure . 
moyenne  et  postérieure  du  four«  et  par  conséquent  autant  de 
couvertes.  M.  deMilly  a  £tit  connaître  la  composition  de  ces  pâtes 
et  couvertes  dans  les  Mémoires  de  FAcadémie  des  sciences,  pour 
1 77 1 .  Je  ne  les  répéterai  pas  en  détail  ;  elles  sont  abandonnées  et 
il  suffît  pour  rhistoire  de  citer  les  extrêmes. 


plMréfi 
rentrée  du  fo«r.  VemUémHé  porter,  au  fi 


Pâles 


kaoUn  dWuc 83       82 

1   quarz 7       ê 

I    tessons. 5,5 


t 


'  gypse  caldné 5  5 5 

100  100 

quarx  blanc 37        37 

Couvertes.  {   tesson 50        kh 

39 


(   gypse  calciné 33 


100  100 

Jusque  vers  cette  époque  on  avait  toujours  cuit  dans  des  fours 
en  demi-cylindre  couchés  sur  leur  axe.  Ce  sont  ceux  que  je  vis 
en  i8i2,  tout  à  fait  semblables  à  celui  de  Vienne  dont  je  donne 
la  figure,  PI.  xl.  fg.  3.  Le  foyer  était  terminal,  et  le  labora- 
toire était  divisé  en  trois  régions  qui  étaient  destinées  aux  trois 
sortes  de  pâtes  dont  je  viens  de  faire  connaître  les  deux  com- 
positions extrêmes.  11  fallait  aussi  trois  sortes  de  couvertes  appro- 
priées à  ces  pâtes.  On  trouvera  les  autres  détails  de  construction 
de  ces  fours  à  la  description  des  PLinches. 

Il  y  avait  en  outre  un  four  particulier  pour  dégourdir  la  porce- 
laine. Cette  cuisson  durait  8  heures,  et  était  conduite  par  trois 
cuiseurs.  Il  n'a  été  supprimé  qu'en  1827. 

Mais  en  1 8 1 6,  M.  Kuhn  (*)  avait  réduit  les  pâles  et  les  couvertes 

(1)  M.  Kubn  est  entré  à  la  manufacture  de  Meissen  en  1814. 
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à  deux  sortes ,  et  avait  introduit  avec  le  kaolin  d'Aue  celui  de 
SeiUlz  et  celui  de  Caschka.  Ce  dernier,  employé  seul  avec  le 
kaolin  d'Aue,  donne  une  pâte  de  sculpture  très-belle  et  très- 
plastique. 

Vers  la  môme  époque  (i8a2),  M.  Kuhn  fit  usage  pour  les 
vases  de  chimie  et  de  pharmacie  d'une  argile  kaolinique  (c'est-à- 
dire  originaire  de  roches  de  felspath  potassique) ,  provenant  de  la 
décomposition  des  retinites  porphyriques  (Pechstein-Porphjr)  : 
elle  renferme  de  la  potasse ,  et  a  des  propriétés  assez  remar- 
quables; elle  est  très-ductile  ;  séchée  à  une  chaleur  de  loa  deg. 
centigr. ,  elle  prend  une  grande  dureté,  et,  introduite  dans  cer- 
taines pâtes,  elle  les  empêche  de  se  fendre ,  soit  en  séchant,  soit 
au  dégourdi. 

J'ai  fait  connaître  plus  haut  la  composition  élémentaire  des 
pâtes  de  porcelaine  de  deux  époques  fort  éloignées ,  de  1 1 86 
et  de  1825. 

La  manufacture  royale  de  Saxe  appartient  au  roi.  L'État  paye 
toutes  les  dépenses  et  perçoit  toutes  les  recettes.  Son  but  est  un 
commerce  productif ,  qui  l'était  réellement  en  i836.  L'or  léger, 
produit  peu  digne  d'une  manufacture  royale,  entrait  pour  beau- 
coup dans  ce  résultat  lucratif. 

Dans  les  premiers  temps  on  a  cherché  à  faire  des  pièces  remar- 
quables par  leur  dimension ,  leur  perfection ,  leur  éclat,  et  même 

« 

leur  originalité. 

Le  rcparage  delà  sculpture  présentait  et  présente  encore,  quand 
on  veut  y  mettre  le  prix,  un  fini  très-précieux  dû  à  la  finesse  de  la 
pâte,  à  sa  plasticité,  au  talent  et  au  soin  patient  des  répareurs. 

La  peinture  tenait  un  peu  du  genre  chinois.  Elle  était  ce  qu'on 
appelle  chatironnée,  du  mot  allemand  schattirung ,  qui 
veut  dire  ombré,  parce  que  les  contours  et  les  ombres  étaient 
peints  avant  l'application  des  couleurs  et  de  leurs  nuances. 

Parmi  les  objets  de  grande  dimension,  la  manufacture  a  fait, 
vers  1 7*30 ,  une  série  de  grands  animaux,  approchant  de  la  gran- 
deur naturelle,  tels  que  des  ours,  de  petits  rhinocéros,  des  vau- 
tours ,  des  paons ,  etc. ,  destinés  à  orner  le  grand  escalier  qui  con- 
duisait à  la  bibliothèque  électorale  située  à  Dresde ,  et  au-dessous 
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de  laquelle  sont  de  nombreuses  et  grandes  salles  renfermant  une 
réunion  innombrable  de  pièces  de  porcelaine  de  la  manufacture 
de  Meissen ,  de  la  Chine  et  du  Japon ,  et  quelques  pièces  d'échan- 
tillon de  porcelaines  allemande  et  française. 

Plus  tard,  elle  a  fait  d'autres  très-grandes  pièces ,  telles  qu'un 
dessus  de  console  d'une  seule  plaque,  assez  épaisse,  mais  bien 
droite,  ornée  de  fleurs  peintes,  et  qui  a  i  mètre  ^  k  i  cent,  de 
largeur,  sur  o  mètre  55  cent,  de  profondeur,  d'avant  en  ar- 
rière. 

Cette  collection ,  sous  l'administration  de  M.  le  ministre  de 
Lindenau,  et  la  direction  de  M.  G.  Klemm,  son  conser\'ateur,  a 
pris ,  depuis  une  quinzaine  d'années ,  une  grande  extension ,  et 
est  devenue  un  Musée  céramique  très-considérable  (*). 

Il  me  paraît  bien  difficile,  pour  ne  pas  dire  impossible, 
d'établir  maintenant  ce  qui  est  de  bon  ou  de  mauvais  goût, 
car  j'ai  vu  appliquer,  suivant  les  temps,  chacune  de  ces  épi- 
thètes  au  même  objet,  par  la  majorité  non -seulement  des  per- 
sonnes dont  l'opinion  sur  ces  matières  mérite  une  grande  con- 
sidération ,  mais  aussi  par  des  artistes  reconnus  pour  des 
hommes  de  talent  -,  je  suis  donc  réduit  à  ne  pouvoir  apprécier  les 
productions  des  arts  d'ornements ,  qu'en  émettant  ma  propre 
opinion  ou  Topinion  dominante  d'une  époque,  c'est-à-dire  celle 
de  la  mode.  Or,  suivant  mon  opinion  et  celle  des  connaisseurs 
et  des  artistes  de  la  période  de  1780  a  18 15,  les  figures  isolées 
ou  groupées ,  les  formes  des  vases  et  des  ornements  de  la  manu- 
facture de  Saxe  étaient  généralement  regardés  comme  d'un  mau- 
vais goût,  d'un  mauvais  style ,  et  n'ayant  presque  d'autre  mérite 
que  celui  de  l'exécution.  Parmi  les  nombreux  objets  exécutés  par 
cette  manufacture,  sont  les  grotesques.  Une  des  pièces  des  plus 
grotesques ,  qui  est  en  même  temps  d'une  exécution  très-diffi- 
cile par  le  nombre  considérable  d'objets  accessoires  qui  la  com- 
posaient, était  la  fameuse  figure  du  tailleur  du  comte  de  Bruhl.  Ce 
grotesque  personnage,  à  cheval  sur  une  chèvre,  accompagné  et 
couvert  de  tous  les  instruments  de  son  état ,  forme  un  groupe 

(<)  M.  G.  Klemm  a  publié  la  description  sommaire  de  cette  collection  sous  le 
litre  de  Die  Koniglieh  Saehsisch  Porzellan  Sammlung.  Dresden.  La  première 
édition  est  de  183A;  la  seconde  a  paru  en  IS&l. 
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d'environ  5  décim.  de  hauteur,  qui  a  été  composé  par  Kûndier 
en  i;6o,  et  a  eu  dans  le  temps  une  vogue  qui  a  beaucoup  di- 
minué, mais  qui  n'est  pas  complètement  éteinte.  Ce  groupe 
de  première  grandeur,  coloré  et  parfait,  s'est  vendu  jusqu'à 
3oo  fr. 

Je  ne  cite  que  cet  exemple  parmi  les  figures  et  groupes  gro- 
tesques exécutés  par  la  manufacture  de  Meissen  -,  il  est  suffisant. 
Mais  on  peut  prendre  une  idée  de  leur  multitude  ,  de  leurs  va- 
riétés et  du  style  qui  y  domine ,  en  jetant  un  coup  d'œil  sur  les 
tarifs  de  prix  accompagnés  de  figures  que  cette  manufacture  im- 
prime de  temps  à  autre  et  livre  à  tout  marchand  qui  veut  faire  des 
acquisitions  dans  ses  magasins. 

Enfin  on  peut  voir  dans  le  Musée  céramique  de  Sèvres  quel- 
ques-uns des  grands  animaux  que  j'ai  cités  plus  haut,  et  que  ce 
Musée  a  obtenus  par  échange  du  Musée  de  Dresde. 

Manufacture  impériale  de  Porcelaine  de  Vienne , 

en  Autriche. 

Peu  après  la  découverte  de  la  composition  faite  en  Saxe  d'une 
porcelaine  dure  et  blanche  semblable  à  celle  de  la  Chine  et  l'éta- 
blissement d'une  manufacture  de  cette  porcelaine  à  Meissen ,  on 
chercha  dans  toute  TEurope,  et  en  Allemagne  surtout,  le  secret  de 
cette  belle  poterie.  On  ne  le  trouva  pas  tout  de  suite,  mais  des 
transfuges  de  Meissen  apportèrent  dans  différents  pays  ce  qu'ils 
avaient  pu  en  deviner-,  de  ce  nombre  fut  un  nommé  Stofzel, 
chef  d'atelier  à  Meissen ,  qui  s'échappa  de  cette  fabrique  vers 
1 7 1 8,  peu  avant  la  mort  de  Bœttger,  et  vint  à  Vienne  ;  il  fut  très- 
accueilli  et  chercha,  dès  1720,  à  établir  une  fabrique  de  porce- 
laine dans  cette  ville,  avec  l'aide  et  sous  la  direction  d'un  Belge 
nommé  Claude  du  Pasquier  ou  du  Paquier  (Scholi)^  celui-ci 
obtint  de  Tempereur  Charles  Vf ,  un  privilège  de  -^5  ans,  mais  ne 
pouvant  trouver  les  fonds  nécessaires ,  il  fut  obligé  de  renoncer  à 
son  privilège. 

En  1744  1  l'impératrice  Marie-Thérèse  acquit  cette  manufac- 
ture pour  le  compte  de  l'État,  et  dès  lors  elle  prit  rang  parmi 
les  établissements  de  ce  genre  les  plus  considérables.  La  marque 
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de  la  manuraclure  de  Vienno  fut  l'écusson  impérial  (voy.  à  r»A** 
le  tabl.  général  des  signatures  de  toutes  les  fabriques  céramique:^  ' 

Néanmoins,  de  174^  à  17^01  le  gouvernement  impérial  ^'^ 
obligé  d'avancer  des  sommes  considérables ,  tant  pour  son  ag^f^*' 
dissement  que  pour  le  perfectionnement  de  ses  travaux. 

Ce  ne  fut  qu'en  1761  qu'elle  fut  en  état  de  se  soutenir  d'e?^ 
mfime,  et  depuis  lors  elle  a  toujours  été  en  florissant,  en  sc^ 
que  vers  1780,  le  bénéfice  net  était  évalué  à  près  de  loo.ouo 

En  1785 ,  le  Baron  de  Sorgentbal  en  fui  le  directeur  ely  fit 
nombreuses  améliorations;  il  mourut  en  i8o5,  laissant  35  foii: 
à  la  fabrique  de  Vienne. 

M.  Niedermayr  lui  succéda.  En  1  Soi,  on  établit  iiEngelbav 
zell  une  fabrique  succursale ,  tant  pour  la  première  préparât!  ■ 
des  matières  à  porcelaine  que  pour  ta  fabrication  d'une  porc 
laine  blanche  qu'on  envoyait  à  Vienne  pour  fltre  décorée. 

Le  nombre  des  employés  et  préposés  élail  alors  {vers  1 8/0)  d^ 
plus  de  5oo  ;  plus  tard  la  fabrique  d'EngeltiardlzelI  fut  suppr?-- 
mée ,'  et  eu  1 8  Jo  le  nombre  des  ouvriers  et  préposes  n'était  tout 
au  plus  que  de  i{5o. 

En  1812  ,  époque  à  laquelle  je  visiiai  cette  manufacture,  elle 
tirait  ses  matières  premières  des  lieux  suivants  : 

1°  Le  kaolin,  des  villages  deGriesl)ach,Dierndorf,  Ijemensdorf, 
Averbnch  et  Raiia  ou  Rama  près  l'assaw  (').  I^  kaolin  d'Aver- 
bacii  était  lavé  à  part  â  cause  du  beau  felspath  non  décomposé 
qu'il  renfermait;  le  résidu  du  lavage  était  d'environ  36  p.  ofo 
et  renfermait,  outre  le  felspath,  duquarz,  rie  l'oxyde  de  fer  et  du 
titane,  résidu  qui  était  rejeté; 

a°  Du  kaolin  de  Prinzdorf  en  Hongrie,  qui  est  très-plastique, 
et  renferme  environ  a  p.  0/0  de  magnésie  ('),  le  résidu  du  la- 
vage contient  aussi  du  fer  et  de  l'arsenic  sulfuré  (")  ; 

(1)  VoyeiaiirsïMiure,  «on analyse  ei  u  position  g«ologtqu«,  ch.  II,seci.l, 
■r(.  II,  page  as,  et  le  tableau  des aiialywsn'  IV,  page  A;  et  pour  plus  d«  lUutli 

mon  mémoire  sur  les  kaolins,  publii  eulaas.p.  350  elî77. 
(•)  Tabl.  des  analyses  ,  n"  33. 

^  (')  Je  tire  les  déialls  des  renseigne  m  ejils  que  je  pris  alors  sur  les  llcai  ei 
d'un  mémoire  tria-clreonslancié  qui  me  fut  remis  par  M.  N'iedemayr.  dlrMIcur 
de  I»  manufaeture  de  Vienne,  iceuotpoqtie,  puis  r*p«l*s  par  M.  Sclioli,  daiu 
<«  elle  plut  liaul. 
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3*"  Le  felspath  d'Averbacli  ; 

4""  Du  quai*z  ; 

5"  Du  gypse  de  Salzbourg. 

La  pâte  ordinaire  était  composée  en  1812  de  l'argile  de 

kaolin  lavée,  au  plus Tj 

De  felspath l*j 

De  quarz 12 

De  gypse 6 
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On  ajoutait  pour  la  pâte  de  sculpture  une  plus  grande  quantité 
de  felspath. 

On  fait  maintenant  (i 83 1)  trois  qualités  de  pâte,  une  pour  les 
pièces  de  service  ordinaire ,  une  autre  pour  les  vases  et  assiettes, 
une  troisième  pour  les  pièces  de  sculpture  et  d'ornement  dites 
biscuit  qui  diffère  des  précédentes  par  l'addition  d'une  plus  grande 
quantité  de  felspath. 

Les  matières  premières  ne  viennent  plus  de  Passau  ,  on  les  a 
d'abord  remplacées  par  les  kaolins  de  Brenditz ,  près  de  Znaim , 
et  de  Blansko ,  près  Brun  en  Moravie  ;  on  a  bientôt  abandonné 
ces  derniers  pour  ne  plus  employer  pour  la  pâte  que  les  kaolins 
de  Dubriniez,  près  de  Unghvar,  en  Hongrie ,  et  de  Zettlitz^  pour 
la  couverte  le  felspath  de  Tanowa  en  Bohême,  où  il  se  trouve, 
dit-on,  en  grand  nodules  dans  un  terrain  de  serpentine. 

La  pâte  n'était  employée  au  plus  tôt  qu'au  bout  de  8  mois. 
On  dit  à  Vienne,  comme  dans  toutes  les  fabriques,  qu'elle  est 
d'autant  meilleure  qu'elle  est  plus  ancienne.  Cependant  pour  la 
rendre  encore  plus  liante,  on  y  ajoute  toujours  des  tournassures 
(  Geschnitzc)^  on  Tébauche  et  on  la  tournasse  plusieurs  fois 

(  SCHOLX  ), 

Les  pièces  rondes 
sont  toutes  ébau- 
chées et  moulées  à 
la  housse. 

Les  assiettes  sont 
faites  au  calibre  que 
Ton  nomme  cAa- 
6/o/t Redonne  ici  le 
calibresimpledontje 
xogi.  pris  le  dessin  eni8ii. 
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Les  pièces  ovales  qui  réussissent  en  général  très-bien,  sont 
moulées  à  la  croûte.  La  croûte  est  étendue  immédiatement  sur 
la  table  de  marbre  sans  l'intermédiaire  d'aucune  peau  ni  toile. 

Le  dégourdi  de  la  porcelaine  de  Vienne  est  évalué  à  8  ou  lo 
degrés  du  pyromètre  de  Wedgwood. 

Les  fours  à  porcelaine  étaient ,  en  1 8 1 2 ,  à  Vienne,  comme  dans 
toutes  les  fabriques  d'Allemagne,  des  fours  en  demi-cylindre  cou- 
chés. Ils  sont  maintenant  abandonnés  partout ,  mais  il  est  bon 
d'en  conserver  la  connaissance  exacte ,  ne  fût-ce  que  pour  l'his- 
toire de  l'art.  Je  donne  donc,  PI.  xL,y%.  3,  les  plans  et  coupes 
de  ceux  de  Vienne  comme  les  plus  parfaits  de  cette  époque , 
avec  quelques  notions  sur  leur  emploi  et  leurs  inconvénients. 

Ces  fours  longs  présentaient  par  suite  de  leur  forme  des  diffé- 
rences très-notables  de  température  à  leurs  deux  extrémités  :  il 
fallait  faire  varier  la  composition  de  la  couverte  pour  répondre  à 
ces  différences. 

Ces  variations  de  fusibilité  obligeaient  de  composer  jus- 
qu'à quatre  sortes  de  couvertes  différentes  par  les  proportions 
de  sulfate  de  chaux  qu'on  y  introduisait*,  enfin  dans  les  cazettes 
de  la  partie  du  four  la  plus  voisine  du  foyer  on  ne  mettait  pas  de 
porcelaine  ,  et  on  laissait  également  presque  vide  l'extrémité  la 
plus  éloignée.  Ces  cazettes  vides  sont  indiquées  sur  le  plan  par 
des  traits  non  ombrés. 

La  couverte  est  composée  en  général  de  parties  égales  de 
quarz  et  de  tessons  de  porcelaine  avec  une  addition  de  carbonate 
de  chaux  et  de  magnésie  de  Mariazell  en  Haute-Styrie  (c'est, 
d'après  M.  Baumgartner  une  Dolomie)  depuis  2/5  jusqu'à  6/8  de 
la  totalité  du  quarz  (Schou).  Elle  est  mise  assez  épaisse.  On  n'em- 
ploie pas  le  vinaigre  pour  la  maintenir  plus  longtemps  en 
suspension. 

La  cuisson  durait  de  12  à  l'i  heures.  On  consommait  de 
deux  cordes  et  demie  à  deux  cordes  un  quart  de  bois  de  pin  (*}. 

Il  fallait  3  jours  pour  le  refroidissement. 

(1)  La  corde  de  bois  de  Vienne  ou  klafter  égale  une  deml-toise  cul>e.  fille  a 
de  hauteur  6  pieds,  de  largeur  6  pieds,  et  de  longueur  3  pieds,  mesures  autri- 
chiennes. 
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11  y  avait  en  général  peu  de  pièces  défectueuses  -,  cependant  il 
était  rare  et  difficile  de  compter  plus  de  y  5  p.  loo  de  belles  as- 
siettes. 

On  mettait  déjà  en  pratique  dès  1 808 ,  le  tour  du  lapidaire  pour 
polir  les  places  rendues  raboteuses  par  les  grains  tombés  des  ca- 
zettes  et  les  bords  des  pièces  qui  étaient  restées  sans  couverte  à 
cause  des  couvercles  et  autres  parties  qui  s'y  appliquaient. 

Pour  éviter  la  chute  des  grains  dans  les  tasses  dites  litrons  ou 
c  a  r  r  é  e  s ,  on  les  cuisait  deux  à  deux  à  boucheton ,  c'est-à-dire 
une  supérieure  renversée  sui  Tinférieure  et  seulement  séparée 
d'elle  par  une  petite  c  e  r  c  e  comme  en  Saxe. 

I^s  fours  employés  actuellement  sont  cylindriques  avec  des 
alandiers  au  nombre  de  cinq  ;  j'en  donne  la  figure ,  PI.  \h^fig.  i 
Â  et  B,  avec  les  changements  qui  y  ont  été  faits  en  i84o  et  qui 
m'ont  été  communiqués  par  M.  Baumgartner. 

On  voit  combien  ils  diffèrent  des  nôtres  par  le  peu  de  hauteur 
du  laboratoire  :  cela  tient  à  la  qualité  peu  réfractaire  des  argiles 
à  cazettes  dont  les  inférieures  s'affaisseraient  si,  faisant  les  piles 
plus  hautes,  on  les  chargeait  d'un  poids  qu'elles  ne  pourraient 
])as  supporter,  car  à  la  haute  température  nécessaire  pour  cuire 
la  porcelaine ,  elles  commencent  à  se  ramollir. 

Le  laboratoire  du  grand  feu  de  ces  fours  a  14,000  décim.  cubes 
de  capacité.  On  consomme  par  fournée  7  hlafter  de  bois  de  pin 
qui  équivalent  à  environ  26  stères  de  bois  ('). 

La  température  à  laquelle  on  cuit  la  porcelaine  de  Vienne  a 
été  évaluée  par  M.  Scholz  à  160  degrés  Wedgwood. 

Les  cazettes  sont  faites  avec  une  argile  qui  vient  de  Gottweig  • 
près  de  Crems ,  et  qui  n'est  pas  assez  réfractaire  :  cette  argile  n'est 
point  lavée;  on  y  ajoute  un  tiers  de  ciment  de  cazettes.  Elles 
sont  faites  au  calibre  dans  leur  moule  de  plâtre.  Le  calibre  diffère 
notablement  du  calibre  à  assiettes  indiqué  pag.  383,  n""  91. 

Les  cazettes  à  fond  plat  pour  les  assiettes  n'allaient  au  feu 
tout  au  plus  que  deux  fois  :  à  présent,  avec  le  nouvel  encastage 
composé  de  rondeaux  et  de  cerces ,  elles  y  vont  de  quatre  à  cinq 
fois. 

(1)  JjO  prix  du  klafter  de  bois  rendu  à  Vienne  est  d'environ  20  fr.  (  Badibo). 
U.  25 
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Toutes  les  opérations  mécaniques  qui  demandent  de  la  force , 
telles  que  pilage  et  broyage  des  matières  dures ,  lavage  à  l'eau 
chaude  des  pâtes ,  sont  faites  par  une  machine  à  vapeur  à  basse 
pression  de  la  puissance  de  8  chevaux.  Elle  est  alimentée  avec 
du  bois  de  sapin  flotté  et  brûle  environ  3"*'- 61****^  cubes  de  bois 
en  24  heures. 

La  porcelaine  de  Vienne  présente  un  grain  serré,  sa  cassure 
est  luisante  sans  être  vitreuse ,  sa  couverte  est  généralement  bien 
glacée  et  bien  étendue  \  son  blanc  ,  qui  tirait  un  peu  sur  le  grisâ- 
tre, ton  de  toutes  les  porcelaines  argileuses  et  solides,  est,  de- 
puis remploi  des  kaolins  de  Moravie,  beaucoup  plus  pur. 

Ses  principes  constituants  sont,  d'après  une  analyse  faite  par 
M.  A.  Laurent  dans  le  laboratoire  de  Sèvres,  sur  une  porcelaine 
de  1806: 

Silice Cl, 3 

Aluoiine 31,G 

Magnésie 1,6 

Chaux 1,8 

Potasse 2,2 

Protoxyde  de  fer 0,8 

99,3 

Sa  pesanteur  spécifique,  suivant  Meisner,  est  : 

Pour  la  pâte  de  Leitner 2,388 

Pour  la  pâle  moyenne 2,132 

-  Pour  la  pâle  ordinaire 2,075 

La  retraite  de  la  pâle  de  service  de  1806 ,  plaque  de 
10  centimètres  faite  par  moulage  et  cuite  au  grand 

four  de  Sèvres  en  dégourdi 0,11 

Au  grand  feu 1,13 

On  i*évaliiait  à  Vienne,  en  1806,  à 0,14 

Décoration ,  peinture  et  dorure.  —  De  1806,  époque  à  la- 
quelle j'ai  pu  étudier  pour  la  première  fois  les  couleur  vitrifia- 
blés  de  la  manufacture  de  Vienne ,  jusqu'au  temps  actuel  (  1 84^^), 
cette  manufacture  m'a  paru  posséder  l'assortiment  le  plus  com- 
plet, le  plus  éclatant  et  le  plus  solide  de  couleurs  et  de  métaux 
applicables  sur  la  porcelaine. 

On  ne  peut  donner  par  écrit  aucune  idée  exacte  de  ces  mérites, 
mais  on  peut  indiquer  les  couleurs  les  plus  remarquables. 
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Elles  sont  de  deux  classes ,  caractérisées  par  la  température  à 
laquelle  elles  peuvent  cuire. 

Les  couleurs  au  grand  feû  et  les  couleurs  de  moufle. 

Les  premières  sont  au  nombre  de  trois  principales  : 
Le  bleu  de  cobalt, 
Le  vert  de  chrome , 
Le  noir  d*urane ,  dû  à  M.  Leitner. 

En  outre,  les  nuances  qu'on  peut  obtenir  par  leur  emploi 
plus  ou  moins  épais  et  par  leur  mélange.  Le  noir  d'urane  est  une 
couleur  qui  a  été  mise  en  usage  pour  la  première  fois  à  Vienne. 

Les  fonds  bleus  se  mettent  non  pas  avec  du  cobalt  presque  vi- 
trifié préalablement  avec  du  felspath ,  comme  on  les  a  mis  pen- 
dant longtemps  à  Sèvres  -,  mais  c'est  de  l'oxyde  ou  plutôt  de  l'ar- 
séniate  de  cobalt  qu'on  emploie  en  le  posant  comme  un  fond  de 
moufle.  On  en  met  jusqu*à  5  couches,  et  toujours  après  avoir 
fait  sécher  la  précédente. 

Parmi  les  couleurs  de  moufle ,  quelques-unes  ne  pouvant  don- 
ner des  mélanges  convenables ,  ne  sont  employées  que  pour  des 
fonds,  qui  sont  mis  jusqu'à  4  couches,  lorsqu'on  veut  des  fonds 
très-puissants.  Le  soin  du  posage  et  la  solidité  des  couleurs  per- 
mettent de  rendre  ces  fonds  très-glacés ,  sans  les  faire  écailler  ^ 
tels  sont  :  le  bleu  d'azur,  l'orangé  d'urane  et  le  noir  d'urane  de 
M.  Leitner. 

On  distingue  à  Vienne  36  couleurs  fondamentales  qui ,  mêlées 
ensemble,  donnent  une  infinité  de  nuances.  La  collection  céra- 
mique de  Sèvres  possède  deux  inventaires  complets  de  ces  cou- 
leurs, l'un  de  i8o6,  sur  une  coupe,  sur  sa  soucoupe,  et  sur  24 
petites  plaques  carrées  sur  lesquelles  ces  couleurs  sont  mises  dans 
diverses  proportions ,  pour  montrer  de  quelle  manière  elles  se 
con^portent  dans  les  mélanges^  plus ,  un  plateau  ovale  de  déjeu- 
ner avec  un  bouquet  de  fleurs  d'un  grand  éclat.  Ces  couleurs  sont 
dues  à  M.  Leitner.  Le  Musée  de  Sèvres  a  reçu  en  i838  et  1842 
un  autre  inventaire  de  couleui^ ,  et  un  autre  tableau  de  fleurs 
faits  sous  la  direction  de  M.  Baumgartner. 

Parmi  les  divers  emplois  qu'on  peut  faire  des  métaux  pour  dé- 
corer la  porcelaine ,  la  manufacture  de  Vienne  s'est  distinguée 
par  l'application  particulière  de  deux  métaux  :  d'abord  le  platine 
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qui ,  jus(]u':i  elle ,  n'avaîl  pas  été  employé  sur  la  porcelaine  avec 
le  bi'illant  et  la  solidité  qu'on  a  su  lui  donner.  C'est  encore  à 
M.  I^itner  qu'on  doit  ce  procédé.  Le  second  est  l'or  en  relief.  Ce 
procédé  d'application  consiste  à  mettre  une  preinière  couche  d'or 
qu'on  cuit  et  qu'on  brunit.  On  peint  sur  ce  fond,  avec  de  l'or 
épais ,  des  ornements  qui ,  étant  brunis ,  se  font  remarquer  par 
leur  saillie  et  leur  brillant.  Ce  procédé,  le  seul  digne  d'une  ma- 
nufacture royale,  est  assez  cher,  et  par  le  temps  et  par  l'or 
qu'il  emploie. 

Les  ora  sont  brunis  à  l'agathe.  On  n'employait  pas  rbématîtc. 

1^5  peintures  el  dorures  se  cuisent  dans  deux  sortes  de  moufles. 

On  cuit  les  peintures  et  dorures  ordinaires  desUnées  pour  le 
commerce  dans  des  moufles  accouplées  deux  à  deux  et  chauffées 
au  bois.  Le  combustible  se  place  dans  un  alandier  qui  est  devant 
Iq  moufle.  La  cuisson  dure  environ  3  heures.  On  évalue  la  chaleur 
de  ces  moufles  de  i4  à  ill  deg.  Wedg. 

Les  peintures  délicates  et  fines ,  surtout  celles  où  il  y  a  beau- 
coup de  l'ose,  de  pourpre  et  de  violet,  se  cuisaient  en  i8ia  au 
charbon ,  parte  qu'on  croyait  avoir  remarqué  que  ces  sortes  de 
peintures  y  réussissaient  mieux  qu'au  bois ,  même  en  choisissant 
bien  le  bois.  On  donne  la  préférence  au  bois  de  sapin  qui  a  élé 
flotté  et  longtemps  sur  l'eau ,  parce  qu'il  laisse  une  braise  très-lé- 
gère et  qui  se  consume  en  un  instant.  En  conduisant  bien  le  feu, 
on  obtient  des  cuissons  aussi  parfaites  qu'au  charbon,  et  avec 
moins  de  chance  de  fracture. 

Ces  moufles,  d'environ  3  décimètres  de  hauteur,  sont  de  la 
plus  grande  simplicile.  Placées  sur  une  paillasse  de  fourneau,  on 
les  entoure  de  tout  le  charbon  nécessaire  à  la  cuisson,  On  sou- 
lieat  ce  charbon  de  sapin  ,  qui  est  en  très-gros  morceaux ,  avec 
deux  pièces  en  terre  cuite ,  espèce  de  murs  creux  et  mobiles^  La 
porte  est  simplement  placée  sans  être  lutée.  Il  n'y  a  qu'une 
espèce  de  visière  au  milieu  de  la  porte,  et  une  ouverture  d'éva- 
poration  à  ta  partie  supérieure  de  la  moufle,  mais  d'ailleurs 
aucune  douille.  (Voyez-en  le  croquis  au  livre  iir,  article  des 
Cuissons.  ) 

On  allume  le  charbon  par  en  haut  avec  quelques  copeaux,  el 
en  une  heure  ou  une  heure  et  demie,  suivant  la  grandeur  de* 
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pièces,  les  peintures  sont  cuites.  On  en  juge  par  la  couleur  du 
feu,  que  Ton  voit  par  la  visière  de  la  porte ,  et  dès  qu'on  croit  le 
feu  arrivé  à  la  température  convenable ,  on  abat  ces  deux  murs 
mobiles,  on  écarte  le  charbon  et  on  laisse  refroidir  (*). 

Cette  rapidité  de  cuisson  et  de  refroidissement  indique  que  les 
pâtes  de  cette  porcelaine  jouissent  à  un  haut  degré  de  la  qualité  de 
résister  sans  jse  briser  à  des  changements  assez  rapides  de  tempé- 
rature. 

Manufacture  royale  de  porcelaine  de  Nymphenburg  ^ 

près  Munich. 

On  reporte  à  Tannée  1747  l'origine  de  cette  manufacture.  Elle 
fut  la  quatrième  établie  en  1754  à  Neudeck,  par  le  comte  de 
f  lainshausen ,  président  de  la  Cour  des  Monnaies  de  Bavière ,  sur 
les  essais  faits  en  1747  par  un  faïencier  de  Neudeck,  nommé 
Niedermayer. 

Le  comte  de  Hainshausen  prit  Ringler ,  qui  avait  été  suc- 
cessivement arcaniste  à  Meissen  et  à  Vienne ,  et  dont  je  parlerai  à 
l'histoire  de  la  porcelaine,  pour  directeur  des  travaux. 

La  manufacture  fut  transférée,  en  1758,  à  Nymphenburg,  à 
8  kilomètres  environ  de  Munich,  où  elle  est  encore.  Mais  on  n'y 
fait  maintenant  que  le  blanc.  Les  ateliers  de  peinture  et  de  dorure 
sont  à  Munich. 

Elle  prit,  en  1766,  encore  sous  le  patronage  du  comte  Hains- 
hausen ,  une  extension  si  considérable ,  qu'après  la  retraite  de 
son  fondateur,  en  1767 ,  elle  ne  put  pas  la  maintenir  (").  Elle, 
rentra  en  1771  dans  des  limites  plus  convenables  à  sa  position. 

Sa  pâte  parait  avoir  éprouvé  de  grandes  variations  dans  sa 
composition ,  comme  on  va  le  voir. 

Les  matériaux  dont  on  la  compose  sont: 

Les  différentes  qualités  de  kaolin  originaire  d'un  gneiss  gra- 

(*)  Je  reTiendral  sur  les  couleurs  de  Vienne  et  sur  les  cuissons ,  au  livre  IIÎ  ; 
Je  donnerai  alors  quelques  figures  des  moufles  allemandes. 

(<)  Cest  à  oeuc  époque ,  en  1767,  qu'un  ouvrier  de  cette  manufacture ,  nommé 
Limprun ,  vint  oflHr  au  ministère  français  le  secret  de  la  porcelaine  de  Munich 
qu*on  disait  être  le  même  que  celui  de  la  porcelaine  de  Saxe ,  secret  que  le  sUur 
Hannong  avait  déjà  vendu  ,  mais  dont  on  ne  put  faire  usage  faute  de  connaître 
alors  l'existence  en  France  d*une  terre  à  porcelaine  semblable  à  celle  de  Passau* 
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philique  de  Diendorf ,  près  d*Hafnerzell ,  dans  la  principauté  de 
Passaw. 

Le  felspath  de  Raberstein,  en  Bavière,  qui  accompagne  le  quarz 
rose  du  même  lieu. 

Le  quarz  d'Âbensberg,  près  Ratisbonne. 

Le  gypse  de  Kaumalpe ,  près  de  Marquardstein ,  exploités  tous 
deux  également  en  Bavière. 

Les  pâtes  et  couvertes  faites  avec  ces  matériaux  paraissent 
avoir  reçu,  comme  je  Tai  dit,  d'assez  grands  changements  dans 
leur  composition ,  d'après  le  peu  d*accord  qu'il  y  a  entre  les  pro- 
portions des  matières  qui  les  ont  composées,  proportions  que  je 
tiens  directement  des  directeurs  successifs  de  cette  manufacture. 

D'abord  de  M.  Schmidt  l'aîné,  en  1821 ,  lorsque  j*eus  le  bon- 
heur  et  le  vrai  plaisir  de  le  recevoir  à  Sèvres,  et  de  l'y  garder 
quelques  jours  (*). 

PAtes  et  converles  de  Nymphenbonrfir  à  différentes 

époques. 

En  18ftl  par  M.  8ohmidt|  atné. 

Pâtes,  Couvertes, 

Kaolin  de  Passau 70       Quarz  ou  sable  quarzeux.  .  .    SS 

Quarz  ou  sable  quarzeux.  .    25,5    Gypse 24 

Gypse 5,5    Tessons  dégourdis 62 


100  100 


Un  1836  par  M.  Sohmîdt,  jeune. 

Kaolin  de  Passau ci    Kaolin  lavé 30 

Quarz  byaiin  laiteux 2î     Quarz 50 

^yps® 6  Karstenlte  (gypse  sans  eau).  ...  20 

Tessons  dégourdis  et  tessons  cuits,  j  2  et  quelquefois  15  seulement. 


100  100 


(»)  Cet  bomme  dont  J'ai  déjà  parlé  dans  mon  premier  mémoire  sur  le  kaolin 
(  Arch.  du  Mus.  1839,  1. 1,  p.  298),  avait  des  connaissances  aussi  précises  que 
variées,  le  jugement  sain,  une  persévérance  remarquable  dans  les  travaux  d'ob- 
servaUoH  et  de  calcul  administratif.  Il  m'en  a  laissé  de  nombreux  exemples.  Il 
est  mort  d'accident  à  Londres,  et  c'est  une  perle  que  déplorent  tous  ceux  qui 
Font  connu ,  et  moi  particulièrement. 
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En  1843  d'aprèt  M.  Kerlf  dîreoteur  actuel. 


A  basse 

tempér 

A  biote 
tempér. 

62,5 

65 

19 

21 

5 

5 

7,5 

5 

5 

6 

100 

100 

Kaolin.  .  .  . 
Quarz.  .  .  . 
Gypse.  .  .  . 
Tessons  cuits 


Basse 
lempér. 

Haate 
tempér. 

7 

7 

36 

35,5 

16 

18,5 

ki 

40 

100 

100 

Kaolin 

Quarz 

Gypse 

Tessons  cuits  et  dégourd. 

Sable  résultant  du  la-  . 

vage 

• 


Cette  addition  de  tessons  peut  exercer  une  action  de  fusion 
dont  il  est  difficile  de  se  rendre  compte  et  qu'on  ne  peut  appré- 
cier que  par  tâtonnements  *,  cela  explique  Ténorme  différence  qu'il 
y  a  dans  les  proportions  de  leur  introduction  en  1821 ,  où  il  n'y 
en  avait  pas  dans  la  pâte ,  et  en  1 836,  où  on  en  mettait  12  p.  1 00  ; 
mais  elle  est  encore  plus  grande  dans  la  couverte ,  au  point  que 
si  je  n'avais  pas  sous  les  yeux  les  notes  écrites  devant  moi  par 
M.  Schmidt  l'aîné ,  je  soupçonnerais  une  grave  eiTeur  dans  les 
renseignements  reçus. 

On  voit  qu'on  ne  met  pas  de  felspath  dans  cette  pâte ,  et  qu'il 
ne  peut  y  avoir  que  celui  que  contenaient  encore  les  parties  de 
kaolin  non  entièrement  décomposées.  La  pâte  de  la  manufacture 
de  Hausen ,  près  Lichtenfeld  en  Bavière ,  ne  doit  renfermer  de  fels- 
path ,  suivant  M.  Schmidt,  que  celui  qui  peut  encore  se  trouver 
dans  Tarkose  kaolinique  qui  en  fait  la  base. 

Le  lavage  des  matières  terreuses  se  fait  avec  un  grand  soin  ;  on 
les  sépare  même  en  trois  sédiments  dont  le  dernier  et  le  plus 
faible  est  aussi  le  plus  plastique  ;  ce  qui  reste  est  alors  du  quarz 
pur. 

La  pâte  est  raffermie  ou  par  le  feu  dans  de  grandes  chaudières 
de  cuivre  à  fond  plat ,  ou  par  la  pression  dans  des  sacs. 

Les  assiettes  se  font  au  calibre  et  même  les  plats  ovales.  Pour 
les  assiettes  c'est  le  dedans  qui  est  fini  au  calibre  ;  pour  les  plats 
c*est  l'extérieur. 

L'argile  plastique  avec  laquelle  se  font  les  cazettes  est  de  bonne 
qualité;  on  la  tire  de  Hausen,  près  d'Abensberg,  et  cependant 
les  cazettes  à  assiettes  ne  vont  que  deux  fois  au  feu.  Le  mélange 
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de  deux  parties  d'argile  et  d'une  mesure  de  ciment  se  fait  dans  " 
une  tinne  à  malaxer  munie  de  couteaux  obliques. 

Les  cazettes  ovales  ne  sont  pas  moulées ,  elles  se  tournent  ron- 
des, on  fait  une  incision  en  croix  sur  le  fond,  on  enlève  des 
pièces  en  navette  sur  un  des  liras  de  c«tte  croix,  on  referme  cette 
ouverture  en  comprimant  la  cazette  qui  alors  devient  ovale. 

Les  fours  ont  d'abord  été  des  fours  en  demi-cylindre  couchés 
k  la  manièce  des  fours  allemands.  C'est  en  1 796  qu'on  a  essayé , 
pour  la  première  fois ,  un  four  cylindrique  à  3  alandiers ,  et  c'est 
seulement  de  1809  a  1S18  qu'on  a  adopté  complètement  ce  sys- 
tème de  four  et  qu'on  en  a  porté  le  nombre  jusqu'à  quatre ,  avec 
quatre  alandiers  et  trois  chambres  ou  laboratoires  k  voûtes  très- 
surbaissées. 

Le  laboratoire  ou  chambre  du  grand  feu  n'avait  que  4  pieds 
10  pouces  bavarois  &  la  clef  de  la  voûte  ,  et  celui  du  dégourdi , 
3  pieds   to  pouces  seulement  sur  9  pieds  de  diamètre. 

On  ne  met  pas  de  lut  entre  les  étuis.  C'est  un  principe  assez 
général  dans  les  fabriques  allemandes,  ainsi  qu'on  a  pu  le  nv 
marquer. 

La  cuisson  se  faisait  en  iB36au  bois  de  sapin.  La  durée  d'une 
cuisson  pour  le  petit  et  le  grand  feu  est  en  totalité  de  36  heures. 

La  pâle  est  assez  blanche ,  peu  translucide ,  ce  qui  indique  une 
convenable  solidité.  Aussi  les  formes  conservent- t-ell es  leur  net- 
teté de  contours. 

La  couverte  est  bien  étendue  et  bien  glacée. 


Défwratfon.  —  En  général  les  couleurs  et  les  ors  sont  beaux. 
Les  premières  variées  et  glaçant  bien ,  permettent  aux  peintres 
habiles  de  donner  à  leurs  productions  les  nuances  et  l'effet  dé- 
siré ,  sans  crudité  et  sans  mollesse. 

Les  paysages  faits  d'après  nature  par  M.  Heinzmann ,  et  les  fi- 
gures copiées  souvent  d'après  les  beaux  tableaux  de  la  galerie  de 
Munich,  par  H.  Adler,  sont  bien  sous  tous  les  rapports,  et  de  beau- 
coup supérieurs  à  toutes  les  autres  peintures ,  fleurs  ,  camées , 
etc.,  de  cette  manufacture. 

On  peut  en  voir  des  exemples  dans  ce  qui  a  été  donné  avec  l'as- 
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sentiment  du  roi,  au  Musée  de  Sèvres,  par  l'administration  de  la 
manufacture  de  Nymphenbourg. 

Les  moufles  à  cuire  les  peintures  ne  diffèrent  de  celles  de 
Sèvres  que  par  la  grande  distance  qu'il  y  a  entre  la  moufle  et 
les  parois  de  son  fourneau.  Il  était,  dans  celle  que  j'ai  vue  ,  de 
i6  cent,  pour  une  moufle  de  33  cent,  de  large.  , 

Manufacture  royale  de  Porcelaine  de  Berlin. 

C'est  en  1750  qu'une  manufacture  de  porcelaine  fut  élevée 
dans  le  Neue  Frederik  Strass  à  Berlin ,  par  un  sieur  Wegeli , 
négociant.  En  176 1,  un  sieur  Gotzkowski ,  banquier  très-célèbre 
dans  la  guerre  de  Sept  ans,  en  éleva  une  autre  à  Leipsic-Strass,  et 
Wegeli  abandonna  alors  la  sienne.  • 

En  1763,  après  la  paix  de  Hubertsburg,  le  roi  Frédéric  fi 
acheta  cette  manufacture  et  l'érigea  en  manufacture  royale. 

Il  avait  envoyé  auparavant  à  Gotzkowski  des  masses  de  pâte 
qu'il  avait  fait  prendre  à  la  manufacture  de  Meïssen  pendant  qu'il 
était  maître  de  Dresde,  et  fit  venir  en  même  temps  quelques  ou- 
vriers de  Meïssen. 

Composition  des  pâtes.  —  Les  matériaux  employés  par  la 
manufacture  ,  étaient  et  sont  encore  le  kaolin  de  Beidersée  et  de 
Morl,  près  Halle,  dans  le  cercle  de  la  Saale,  non  loin  du  ruisseau 
qui  sépare  le  duché  du  œmté  de  Mansfeld. 

Il  est,  commeon  l'a  décrit,  à  l'article  de  l'histoire  du  kaolin(*), 
en  dépôts  à  peu  près  horizontaux ,  non  loin  et  vers  la  base  d'une 
montagne  porphyritique  nommée  lePetersberg. 

On  faisait  autrefois,  c'est-à-dire  dans  le  temps  où  l'on  cuisait 
dans  les  fours  saxons  horizontaux,  plusieurs  sortes  de  pâte,  on 
n'en  fait  maintenant  (i83r6)  que  de  deux  sortes.  L'une  pour  les 
pièces  de  service ,  les  vases ,  etc. ,  est  composée  à  peu  près 
comme  il  suit  (*)  : 

De  kaolin  de  Morl 76 

De  felspath 34 


j   100 


(*)  Livre  I,  chap.  I,  art.  11,  p.  43,  où  l'on  trouvera  le  gisement  et  l'analyse  de 
CCS  matières. 

(<)  Ces  compositions  qui  m'ont  été  communiquées  si  libéralement  par  M.  Rosenstiel, 
en  1812,  et  par  M.  Frick,  en  1836,  sont,  comme  on  le  volt,  restées  les  mêmes. 


) 
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L'autre  pâle  pour  la  sculpture  est  composée  d'environ 

Kaolin  de  MorI 25 

—     de  Beiderséc 50  ^ 

Feispalh 15  l 

Sable  pur 10  / 

La  couverte  est  composée 

De  kaolin  de  Morl » 31 

De  sable  quarzeux àS    .    ^^^ 

n  ^»    >  100 

De  gypse 16 

De  tessons  de  porcelaine 12  J 

Les  laveries  de  ces  matières  sont  établies  sur  une  grande 
échelle  de  la  manière  la  plus  favorable  au  lavage  parfait  et  avec 
économie  de  temps  et  de  main-d'œuvre  (*).  Les  principes  de 
lavage  étant  ceux  que  j'ai  décrits  aux  généralités ,  ne  sont  suscep- 
tibles que  de  faibles  observations  en  particulier  :  on  le  faisait  en 
ï8i 2  avec  Teau  chaude  résultant  de  la  machine  à  vapeur;  M.  Ro- 
senstiel  pensait  qu'il  était  par  ce  moyen  plus  facile  et  plus  complet. 

Toutes  les  cuves  sont  garnies  en  zinc. 

Les  matières  dures  sont  broyées  dans  des  moulins  à  meules  de 
granité,  les  rondes  ont  sur  un  point  de  leur  circonférence  une 
partie  saillante  pour  remuer  les  matières ,  et  sont  piquées  en  des- 
sous de  quatre  sillons  sinueux.  Ces  moulins  sont  mis  en  action 
par  une  machine  à  vapeur. 

Les  pâtes  sont  conservées  dans  des  doubles  ôiiisses  en  bois  de 
sapin  dans  la  structure  desquelles  il  n'entre  aucune  pièce  de  fer  ; 
elles  sont  garnies  d'une  feuille  mince  de  plomb,  M.  Frick  ayant 
remarqué  que  la  pâte  longtemps  en  contact  avec  le  zinc  finissait 
par  l'attaquer. 

La  pâte  de  Berlin  de  i8o8,  analysée  dans  le  laboratoire  de 
Sèvres,  par  M.  A.  Laurent,  a  donné  la  composition  suivante  : 

Silice 66,6 

Alumine 28,0 

Protoxyde  de  fer 0,7 

Magnésie 0,6 

Chaux 0,3 

Poiassc 3,6 

<J0,6 

(1)  Il  y  a  7  tinettes  de  remuage ,  12  cuves  de  premier  dépôt,  et  24  cuves  de 
second  dépôt,  disposées  sur  deux  rangs. 
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Façonnai^®*  —  Toute  la  platerie  ronde  et  même  quelques 
pièces  ovales  sont  faites  au  calibre  ;  le  moule  donne  les  formes 
intérieures ,  le  calibre  donne  Textérieur  et  les  met  à  épaisseur  *, 
on  ne  les  tournasse  pas,  mais  on  les  polit  à  la  corne. 

Pour  faire  avec  exactitude  et  promptitude  les  pieds  des  plats 
ovales ,  on  place  sous  le  dessous  du  plat  une  espèce  de  cerce  de 
plâtre  contre  laquelle  on  applique  un  colombin  de  pâte  qui  reçoit 
de  cette  cerce  la  forme  et  le  profil  intérieur  qu'il  doit  avoir. 

Casettes.  —  La  mauvaise  qualité  des  argiles  à  cazette  est,  di- 
sent tous  les  porcelainiers  allemands,  ce  qui  les  oblige  à  faire  le 
laboratoire  des  fours  si  peu  élevé,  parce  que  si  les  piles  de  ca- 
zettes  étaient  plus  hautes,  les  inférieures  ne  pourraient  pas  sup- 
porter le  poids  de  la  pile. 

L'argile  des  cazettes  est  de  Targile  plastique  qui  paraît  assez 
réfractai re  ;  on  y  ajoute  un  tiers  de  ciment. 

Les  cazettes  ne  vont  que  deux  ou  trois  fois  au  feu ,  à  la  troi- 
sième fois,  elles  deviennent  trop  cassantes^  on  ne  les  relie  ja- 
mais ,  ce  qui  produit  une  consommation  énorme  de  ces  maté- 
riaux évaluée  pour  i835,  où  il  y  a  eu  436  fournées,  à  environ 
5o,ooo  francs,  ce  qui  fait  à  peu  près  1 1 5  francs  par  fournée  (•). 

Les  cazettes  ne  prennent  toute  leur  retraite  qu'au  grand  feu; 
de  là  rinégalité  qu'on  remarque  dans  le  diamètre  des  différentes 
parties  d'une  pile  et  le  défaut  de  solidité  qui  doit  en  résulter. 

On  ne  met  pas  de  lut  entre  les  cazettes ,  mais  seulement  quel- 
ques cales  en  terre  cuite  dans  les  espaces  trop  ouverts. 

Les  fours  ont  éprouvé  depuis  1812  de  grandes  améliorations. 

il  y  a,  comme  on  le  voit  de  l'autre  part,  n"  92,  4  laboratoires, 
mais  un  seul  étage  de  foyer  T.  P  est  la  porte  du  laboratoire  de  la 
cuisson  de  la  couverte  et  K  celle  du  laboratoire  du  dégourdi  ;  un 
large  carneau  placé  dans  Taxe  des  voûtes  communique  directe- 
ment avec  la  haute  et  longue  cheminée;  les  deux  espaces  laissés 
au-dessus  de  la  chambre  ou  laboratoire  du  dégourdi ,  oat  pour 
objet  d'empêcher  la  sortie   trop  rapide  de  la  chaleur.  Néan- 

(^)  Ce  résultat  paraît  exorbitant.  Il  Taut  remarquer  qui!  y  a  6  fours  qui  cuisent 
souvent  tous  à  la  fois.  Mes  notes  donnent  bien  exactement  ces  nombres.  Enfln, 
M.  Frlck  qui  a  eu  la  bonté  de  revoir  mon  manuscrit  les  a  laissés  passer. 
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moins  on  cuit  des  briques  dans  le  3* ,  celui  qui  est  au-dessus 

du  dégourdi. 

En  1S12 ,  les  cercles  de  fer  étaient  serrés  sur  des  cercles  de 
bois  d'une  force  su&isante  pour  que  leur  compressibiUté  un  peu 
élastique  réduisit  la  force  d'extension  exercée  sur  le  fer  et  em- 
pêchât ces  cercles  de  casser. 


^•'  9Î  A.  N*  B3  c. 

l.es  fouis  sont  tous  sur  voûte  ;  pour  conserver  la  chaleur  à  la 
partie  supciieuie  des  planchers  du  four,  on  couvre  ces  planchers 
d'une  couche  de  sable  sur  laquelle  on  place  les  briques,  et  pour- 
que  la  dilatation  de  œ  plancher  ne  pousse  pas  les  parois  ,  on 
laisse  entre  la  dernière  rangée  de  briques  et  les  parois  un  vide 
dey  à8  centimètres. 

Toutes  les  cazelles  sont  à  fond  plat  et  sauvent  la  supérieure  est 
placée  k  boucheton  sur  l'inférieure  ;  la  pièce  supérieure  est 
cuite  sur  le  fond  renversé  de  cette  cazette ,  mais  toujours  sur  des 
rondeaux. 
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Od  n'avait  pas  encore  introduit  pour  les  assiettes  et  autres 
pièces  creuses,  mais  ouvertes,  l'encastage  à  cul-de-lampe;  on 
explique  l'exclusion  d'un  eiicostage  si  avantageux  parla  mau- 
vaise qualité  des  cazettes. 

Le  combustible  est  du  bois  de  snpîn  (pinus  silvestris)  fendu 
fin  et  bien  droit. 

Il  faut  pour  une  fournée  700  pieds  cubes  de  ce  bois ,  le  pre- 
mier feu  ou  petit  feu  dure  environ  6  heures,  le  grand  feu  de  \  1 
à  12  heures.  Les  alandiers  sont  chargés  depuis  le  fond  jusqu'à 
la  fin  du  talus  ou  amincissement  des  parois  du  four.  On  cuit 
assez  également  du  plancher  à  la  voûte  ;  les  piles  de  cazettes 
ne  sont  pas  appuyées  sur  des  accots  qui  coupent  le  passage  du 
feu,  mais  plusieurs  cazettes  portent  des  espèces  de  queue  au 
moyen  desquelles  elles  s'appuient  sur  les  piles  voisines. 

En  1812  on  cuisait  à  la  tourbe,  mais  uniquement  de  la  porce- 
laine à  pflte  ai^ileuse  bise  nommée  (Sanitategeschirr)  h  y'g  i  o  - 
cérame  J'ai  assiste  à  une  fournée  et  je  donne  ci-dessous  le 
croquis  d'un  alandier  disposé  pour  ce  combustible. 


m  M  i<i  Ht  le  feu  à  8  heures  du  soir,  de  8  heures  à  i  heure  du 
matin ,  on  jetait  toutes  les  20  minutes  un  panier  de  tourbe , 
ayant  la  forme  d'une  trémie  à  base  carrée  de  3  décimètiçs  de 


3^  POT¥UE    J.   Paie   OCSX  'nLft3SLCCIM:. 

t^ce  À  Li  base  înirite ar*i .   5  i  JL  iooerÛMznp .  rt  4  de  hauteur. 

m 

Toe  {«nduie  ^'u»:^^  pnf<  ex  âjccr  socine  toaus  les  ao  minutes 
p.^ur  ni'Otîiier  U*  =ioai«*ii:  ie  ùi  oûjt^.  Li  tixirbe  se  jetait  par 
U  b<:ucc.e  i" en  ha:::  B  lerTH-e  par  mu»  trappe  qa'on  ouvrait  au 
ni*:*ci<en:  de  Li  c&irz!e.  Tv  :  CL**iir>>  i  5  bsar^  oa  5  heures  du  oiatin, 
oa  cneCLà.:  ceciu»  charge  cociies  Les  («>  sÙBOtes.  Avant  de  mettre 
une  nouvelle  côitz^  L  enioameor  poussât  dus  le  fond  de  Talan- 
d:«  par  U  ptj:w  c  .  -1  toorcw  qTii  ai^au  ete  mêe  précédemment , 
Là  no vi^ciie  chari?f  en  prvnai:  b  pLiLi*.  Le  joar  ou  j'ai  suivi  celle 
0tii3sca.  OQ  1  q-^Kc  A  4  c».  :  4.  Le  i>ar  était  très-blanc  et  très- 
fcea*^.  l1  ne  donna^:  .LirJtine  nimiee  ec  La  fiamm^  qui  sortait  par 
îts  oa:::ca'.ii  euit  biaûcûe  et  îe'-BeDî.  G  et^t  le  cendrier  du  fond ,  D 
le  jtrL.ir.er  di  i**"  :01er  et  E  Tesçeoî  de  cave  nécessaire  pour  y 
ai'T'.^  TÎT . 

A::  de&.'umemecLî  Les  cuettès  d^i  tour  à  tourNf  étaient  cou- 
%rr:cs  d  une  espèce  d-  oiail  ^eniàcre  dn  cike  des  feux  et  beaucoup 
pii>  viirîdees  que  ceLes  des  cours  a  bois  dont  la  vitridcatîon  très- 
tiible  est  jaunitre. 

Les  pièces  de  pi-»rcelaine  euinfc::,  soas  le  rapport  du  glacé  de 
U  couverte  et  de  la  couleur  qu  eues  devaient  avoir,  aussi  belles 
que  celles  des  fours  à  bois  .  mais  toutes  celles  qui  <e  trouvaient 
dins  des  étuis  frles  étaient  gâtées  par  des  pia:>tures  et  des  asper- 
si*jni  de  cendre  brune.  Ces  défauts,  qui  <e  présentaient  souvent  et 
su:  un  tres-cnind  nombre  de  pièces  •  ont  contribue  avec  falU- 
rjti'iQ  que  les  cazettes  recevaient  de  cette  <orte  de  combustible. 
à  :.iire  abandonner  ce  OKHie  de  cuisson. 

Certains  fours  ont  dure  jo  ans  à  au  moins  5o  fournées  par  an« 
«:e  qui  ètibiit  qu'un  four  peui  l'aire  i,5oc»  fournées  pourvu  que 
sa  chemise  s*:»it  refaite  tous  les  ans. 

Le  p»jl:ssa^e  des  grains  était  pratique  à  Berlin  en  ii>ia. 

Coloration  et  décoration.  —  Toutes  les  couleurs  au  grand 

feu  •  le  bleu  de  Cobalt .  le  noir  i^wir  le  manganèse  sur  le  bleu  ou 
l«=r  noir  d  urane.  le  brun  marron  de  fer  et  mangunese,  le  vert  de 
chrome,  sont  mêlés  à  Tefal  d'oxyde  avec  la  couverte,  el  mises  par 
inirnersion  sur  le  dégourdi  ;  elles  sont  generaiement  très-belles 
et  bi-irn  glacées. 
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Parmi  les  couleurs  de  moufle,  on  remarque  le  bleu  céleste 
dont  la  base  est  le  cobalt,  auquel  Toxyde  de  zinc  donne  le  ton 
désiré. 

L'or  en  relief  se  pose  par  le  procédé  connu  ;  il  n'a  pas  la 
beauté  de  celui  de  Vienne. 

Le  procédé  de  l'impression  était  connu  dès  1800,  mais  il  est 
peu  pratiqué. 

Les  moufles  sont  faites  avec  Targile  de  Bennstaedt^  le  ciment 
qu'on  y  introduit  est  plus  gros  que  celui  qui  est  employé  pour 
les  cuzetles.  Elles  sont  construites  sur  le  système  de  presque  tous 
les  petits  fours  à  cuire  les  couleurs  en  Allemagne ,  c'est-à-dire 
qu'elles  sont  chauffées  latéralement  par  des  alandiers.  La  figure  i 
de  la  planche  lix  donnera  une  connaissance  suffisante  de  cette 
construction.  Six  de  ces  moufles  sont  accolées  et  marchent  toutes 
ensemble  5  ce  qui  peut  être  économique  pour  la  main-d'œuvre 
et  l'emploi  du  combustible.  Ces  moufles  sont  en  général  très- 
épaisses  et  peu  cuites;  elles  ne  sont  pas  entièrement  remplies, 
un  cinquième  \  la  partie  antérieure  reste  vide,  parce  qu'on  a  re- 
marqué que  les  couleurs  étaient  altérées  dans  cette  partie.  La 
cuisson  est  conduite  par  un  chef  et  trois  hommes ,  et  quelquefois 
on  en  fait  deux  par  jour.  En  général  cette  opération  ne  dure  que 
i  heures ,  de  6  heures  du  matin  à  9  heures  ;  la  porte  de  la 
moufle  n'est  qu'appliquée  sans  être  lutée  ;  il  n'y  a  point  de  tube 
supérieur  d'évaporation. 

Le  feu  de  cuisson  de  peinture  et  dorure  dure  au  plus  en  tout 
de  2  heures  1/2  à  3  heures.  J'ai  vu  commencer  une  cuisson  à 
I  heure  20  minutes  qui  fut  terminée  à  i  heures.  Lorsqu'il  y  a  des 
vases ,  la  cuisson  dure  environ  i  heure  de  plus.  Le  combustible 
est  du  bois  de  sapin  fendu  très-fin.  On  juge  l'état  du  feu  par 
l'inspection  des  montres  qui  sont  faites  non  pas  avec  du  carmin 
d'or ,  mais  avec  du  noir  dont  le  glacé  plus  ou  moins  avancé  in- 
dique l'état  de  cuisson  *,  on  enlève  avec  des  pinces  courbes  le  bois 
non  brûlé  qui  reste  dans  l'alandier  et  sans  craindre  pour  les  cou- 
leurs en  incandescence  ni  la  fumée,  ni  l'humidité  qui  l'accom- 
pagne, on  jette  le  bois  sur  l'aire  de  l'atelier. 

Une  heure  après  la  moufle  étant  encore  rouge ,  on  enlève  le 
mur  de  devant,  on  ouvre  la  porte  en  la  laissant  seulement  entre- 


-\m 
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baillée  ;  on  relire  les  pièces  encore  brûlantes.  J'ai  cité  celte  mar- 
che hardie  dont  j'ai  été  témoin  deux  fois,  comme  un  exemple 
de  la  solidité  de  la  pâte  et  des  couleurs  de  la  manufacture  royale 
de  Berlin  ;  on  attribue  à  cette  rapidité  ie  glacé  parfait  des  coulcui-s. 

On  cuit  dans  une  moufle  moyenne  ^33  pipes. 

Lorsque  la  braise  s'accumule  en  trop  grande  quantité  dans 
Talandier,  jusqu'à  monter  jusque  vis-à-vis  le  passage  du  feu ,  on 
ouvre  l'ouverture  antérieure  ^g'.  i ,  ]'l.  lix,  elle  courant  d'air 
qui  s'établit  brûle  la  braise  et  ranime  le  tirage. 

Les  produits  de  la  manufacture  s'écoulent  les  uns  par  le  com- 
merce, les  autres  par  l'emploi  que  le  roi  en  fait ,,  soit  pour  pré- 
sents ,  soit  pour  son  service.  Ces  produits  sont  généralement  beaux 
sous  tous  les  rapports  du  glacé  de  la  couverte  et  des  peintures, 
<le  la  solidité  de  la  pète  et  des  couleurs  j  quelques-unes  de  ces 
pièces  présentent  une  assez  grande  dimension.  J'ai  remarqué  en 
i836,  un  beau  vase  de  i  mètre  de  hauteur  avec  de  riches  pein- 
tures, une  fort  belle  lable  de  7  à  8  décimètres  de  diamètre, 
consacrée  à  la  nuit  et  au  sommeil ,  ajustée  d'après  l'idée  de 
M.  Thornwalsden  parM.  Stuler ,  etc. 

On  a  fait  des  plaques  pour  peindre  d'environ  80  centimètres  de 
grandeur. 

Les  autres  produits  qu'on  doit  également  remarquer  comme 
indiquant  des  procédés  et  des  compositions  d'une  perfection  no- 
table ,  sont  : 

1°  Des  tubes  parfaitement  droits  et  lisses  de  i  mètre  5o  ceoti- 
mètres  de  longueur  sur  18  millimètres  de  diamètre; 

2°  Des  baguettes  de  3^  centim.  de  longueur  10  milltm.  de 
largeur  et  5  millim.  d'épaisseur,  parfaitement  droites,  égales,  à 
arêtes  vives ,  que  cette  manufacture  royale ,  sous  la  direction  de 
M.  Frick  ,  a  fait  par  milliers  pour  des  filatures  de  lin. 

3°  Des  porcelaines  imitant  le  tulle  ou  la  dentelle  qui  sont  exé' 
cutées  avec  grand  succès; 

4°  C'est  surtout  en  lilhophanie  que  la  manufacture  de  Berlin 
excelle.  Les  modèles  sont  faits  sur  une  plaque  de  cire  dure  sur 
laquelle  on  grave,  par  enlèvement,  les  parties  qui  doivent,  sui- 
vant leur  épaisseur,  donner  les  lumières  et  les  ombres. 
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Le  musée  céramique  de  Sèvres  possède  une  de  ces  lithopbanies 
représentant  un  intérieur  d'église  de  62  centimètres  de  hauteur 
sur  48  centimètres  de  largeur;  elle  est  d'une  très-grande  netteté 
d'exécution  et  d'une  translucidité  harmonieuse. 

La  marque  de  la  manufacture  est  maintenant  (i836)  un  scep- 
tre bleu  (')  auquel  on  ajoute,  estampées  dans  la  pâte ,  les  lettres 
K  P  M  pour  la  distinguer  d'une  de  ces  manufactures  qui ,  ne  fai- 
sant pas  assez  bien  pour  avoir  une  marque  réellement  distinctive, 
ont  pris  une  barre  verticale  bleue  pour  tromper  le  public  en  imi- 
tant celle  d'un  établissement  de  bonne  réputation. 

L'administration  actuelle  se  compose  principalement  de 
M.  Frick,  conseiller  supérieur  intime  des  mines,  directeur,  de 
M.  Schubert,  comme  arcaniste,  pour  la  fabrication  de  la 
pAte ,  de  la  couverte ,  des  cazettes  et  conducteur  des  cuissons ,  et 
de  M.  Mantel,  chef  des  modeleurs,  des  tourneurs  et  des  mou- 
leurs. 

Manufacture  de  Porcelaine  de  Fursietiberg. 

La  manufacture  de  Furstenberg  dans  le  pays  de  Brunswick ,  a 
été  fondée  vers  1765.  Elle  présente  dans  la  série  des  matériaux 
qu'elle  emploie,  dans  la  nature  de  ces  matériaux,  dans  leur  pré- 
paration mécanique  de  lavage,  des  circonstances  qui ,  par  leur 
complication  et  leur  résultat,  donnent  à  cette  porcelaine  et  à 
ceux  qui  sont  parvenus  à  la  faire  avec  de  tels  moyens ,  un  mérite 
tout  particulier. 

Les  matériaux  principaux  de  cette  fabrication  sont  deux  sortes 
de  sables,  le  sable  de  Leane  et  le  sable  de  Neuhans  ;  l'argile  néces- 
saire à  toute  pâte  céramique  est  séparée  de  ces  sables  par  des  la- 
vages réitérés.  Ces  argiles  sont  la  base  plastique  des  pâtes.  Le 
sable  de  Leane  donne  l'argile  à  porcelaine  ou  kaolin ,  et  le  sable 
de  Neuhaus  donne  Targile  à  cazette  et  à  moufle. 

Le  premier  sable  s'extrait  à  une  profondeur  de  20  à  35  mètres 
près  du  village  de  Leane  à  une  lieue  de  Stadtoldendorf.  C'est 
un  sable  de  quarz  hyalin  blanc  dans  lequel  l'argile  est  en  si  petite 
quantité  qu'on  voit  à  peine  quelque  différence  entre  le  sable  brut 

(>)  Voyez  le  tableau  des  marques. 

IL  26 
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et  le  sable  lavé.  On  en  sépare  par  des  lavages  une  sorte  de  kaolin 
très-blanc,  doux  au  toucher  et  très-réfractaire,  seule  base  argi- 
leuse de  la  porcelaine  de  Furstenberg-,  elle  a  de  belles  et  bonnes 
qualités  ,  mais  aussi  de  grandes  imperfections,  telles  qu'une  trop 
grande  plasticité  et  de  produire  un  petit  bouillonnement  à 
la  surface  de  la  porcelaine.  On  n'a  comgé  ces  défauts  qu'avec 
beaucoup  de  peine  :  il  a  fallu  arriver  à  calciner  une  partie  de  cette 
argile  pour  dégraisser  celle  qui  est  employée  dans  la  pâte,  c'est- 
à-dire  pour  lui  enlever  son  excès  de  plasticité.  Alors  les  coutures 
des  moules  n'ont  plus  été  si  sensibles  et  le  bouillonnement  a  cessé. 

On  emploie  par  an  de  3  à  5oo  quintaux  de  cette  argile. 

Le  second  élément  ou  l'élément  quarzeux ,  est  pris  dans  les 
cailloux  ronds  des  environs  d'Emmerstedt,  village  près  de  Helm- 
stedt.Ces  cailloux  ou  galets  sont  de  quurz  opaque  laiteux  un  peu 
ferrugineux  à  leur  surface  ;  ils  deviennent  très-blancs  par  la  calci- 
nation.  On  en  ramasse  surles  champs  environ  loo  quintaux  par  an, 
qui  se  réduisent  à  moitié  par  Tépluchage  qui  suit  leur  calcination. 

Le  troisième  élément  est  le  gypse-sélénite  tiré  d'une  carrière 
à  plâtre  de  Kreyensen  ,  près  de  Cardensheim. 

On  fait  quatre  qualités  de  pâtes  :  i°  la  pâte  à  platerie;  a^  la 
pâte  à  tasse  et  autres  petits  creux-,  i^  la  pâte  à  pipe,  et  4^  la 
pâte  pour  biscuit  ou  figures. 

Ces  pâtes  se  font  en  deux  opérations.  Tune  qu'on  appelle 
composition  et  qui  est  en  effet  une  composition  préparée 
d'avance  et  quelquefois  calcinée  au  four  à  porcelaine. 

L'autre  opération  consiste  dans  le  mélange  de  cette  composi- 
tion avec  l'argile  kaolinique. 

Je  me  contente  de  donner  deux  exemples  de  cette  fabrication 
compliquée 

Pour  la  pâte  à  platerie  n'  i . 

On  fait  dabord  la  composition  A  formée 

D*argilc  kaolinique  de  Leane  calcinée 27 

D*un  mélange  d*argile  k.  de  Leane.  ...    118         \ 

de  cailloux  calcinés  épluchés.     15         (  calcinés,   h^ 

de  sélénile 13  1/2  | 

De  caillouj  ,  idem 15 

De  sélénile 10 

100 
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On  prend  de  cette  composition 50 

D*argile  de  Leane 50 

Et  on  en  fait  la  pâte  à  porcelaine  par  la  série  d*opérations  or- 
dinaires. 

Pour  la  pâte  à  figure  dite  biscuit  B,  on  fait  d'abord  la  com- 
position suivante  : 

Cailloux  calcinés  et  épluchés 80 

Sélénite  calcinée 20 

100 

Le  tout  bien  finement  broyé. 

On  prend  de  cette  composition 75 

D*argile  kaollnlque  de  Leane 25 

La  couverte  n'est  pas  moins  remarquable,  c'est  la  seule  dans 
laquelle  je  sache  qu'on  ait  fait  entrer  la  fluorine  (  vulg.  spath 
fluor  ).  Elle  est  d'un  vert  bleuâtre  pâle  qui  disparaît  à  la  calci- 
nation. 

Cailloux  calcinés  et  épluchés 43 

Argile  kaolinique  de  Leane A3 

Fluorine  calcinée  et  bien  épluchée 14 

100 

On  fait  fondre  ou  plutôt  fritter  cette  couverte  au  grand  feu,  mais 
dans  la  partie  la  moins  chaude  du  four-,  on  la  pulvérise  fine- 
ment ,  etc. 

Cette  couverte  bien  glacée  ne  présente  sur  les  pièces  que  j'ai 
sous  les  yeux  ni  sur  celles  que  j'ai  vues  dans  le  magasin  de 
Brunswick  aucune  tressaillure ,  ni  bouillonnement,  ni  coque 
d'oeuf  5  ni  ressui. 

La  pâte  et  la  couverte  sont  un  peu  grisâtres,  et  le  seraient  pro- 
bablement bien  davantage  si  on  n'avait  soin  d'ajouter  une  pincée 
d'oxyde  de  cobalt  dans  toutes  les  compositions  de  pâte  et  de  cou- 
verte. 

Le  sable  de  Neuhaus ,  à  a  lieues  de  Furstenberg ,  et  l'argile 
qu'on  en  retire  par  le  lavage  ne  sont  employés  que  dans  la  con- 
fection des  cazettes  et  des  moufles  qui  sont  de  très-bonne  qualité. 
Ce  sable  est  un  peu  grisâtre  ainsi  que  Targile  qui  résulte  du 
lavage. 

Les  notions  que  je  viens  de  donner  sont  extraites  d'un  mémoire 
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très-détaillé  que  j'ai  reçu  en  1 807,  de  M.  Gervesot,  alors  intendant 
de  cette  manufacture.  Depuis  lors  ,  en  i836,  j'ai  vu  le  magasin 
de  Brunswick  et  reçu  tant  de  M.  Stinckel  que  de  M.  Demaré  de 
nouveaux  renseignements,  qui  m'ont  appris  qu'on  employait 
toujours  à  Furstenberg  les  mêmes  matériaux  et  les  mêmes  pro- 
cédés. Cette  porcelaine,  comme  la  plupart  des  pâtes  rendues  gri- 
sâtres par  la  présence  d'une  argile  plus  plastique  que  le  kaolin , 
résiste ,  dit-on ,  sans  se  casser  ni  se  fêler  aux  variétés  de  tempé- 
rature qui  se  présentent  dans  l'emploi  des  porcelaines  pour  les 
usages  domestique  et  pharmaceutique. 

Les  décorations  en  couleur  et  en  or  sont  très-belles  et  les  cou 
leurs  remarquablement  pures  et  glacées.  Ces  qualités  donnent  aux 
feuilles ,  fruits  et  fleurs  que  l'on  y  peint  dans  l'atelier  du  dépôt 
de  Brunswick,  un  éclat  de  fusion  très-séduisant. 

Manufacture  royale  de  Porcelaine  de  Copentiàgue. 

Cette  manufacture  ne  travaille  pas  tout  à  fait  d'après  les  prin- 
cipes allemands.  Or ,  d'après  ce  que  j'ai  fait  connaître  de  ces  prin- 
cipes, j'aurais  peu  de  chose  à  en  dire  si  elle  ne  présentait  quel- 
ques procédés  assez  différents  de  ceux  qui  ont  été  déjà  décrits. 

Sa  pâte  a  pour  base  un  kaolin  du  territoire  danois  qui  a , 
comme  on  l'a  vu  dans  le  tableau  des  analyses  des  matières  à  por- 
celaine, tableau  n°iv,  une  composition  et  une  position  géologique 
un  peu  différente  de  celles  des  kaolins  de  France  et  d'Allemagne. 

C'est  le  kaolin  de  l'île  de  Bornholm  assez  impur  et  qui  ne 
donne,  par  un  lavage  soigné  fait  sur  des  tables  à  la  manière  des 
minerais,  que  25  p.  0/0  au  plus  d'argile  kaolinique. 

La  pâle ,  d'après  une  communication  toute  récente  de  M.  Berg- 
soe,  directeur  actuel  de  cette  manufacture ,  est  composée  : 

D*argile  kaolinique kO 

De  quarz  gris&lre  d'Arendal 33 

De  feispath  laminaire  rosAUe  d'Âreudul 27 

100 

(^ette  pâte  s'ébauche  plus  facilement  que  ne  l'indique  une  com- 
position qui  paraît  si  peu  argileuse. 

La  plupart  des  pièces  étant  godronnoes  sont  moulées  après 
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avoir  été  ébauchées  et  mises  presqu'à  épaisseur  avec  l'estèque. 
On  les  tournasse  sèches,  et  comme  il  en  résulte  de  la  poussière, 
on  craint  qu'elle  n'ait  par  cela  même  une  influence  délétère 
sur  la  santé  des  ouvriers. 
La  couverte  est  composée  : 

De  quarz  d'Arendal àl 

De  feispath  d'Arendal 37 

De  chaux  Urée  de  la  craie  de  bornholm 5 

D'argile  kaollnique 11 

100 

On  fait  fondre  ces  matériaux  ensemble ,  pratique  toute  parti- 
culière. Il  en  résulte  une  masse  de  verre  translucide,  verdâtre, 
huileuse  qui,  broyée  finement,  donne  la  couverte  qu'on  applique 
5ur  les  pièces  par  immersion  5  elle  conserve  dans  les  épaisseurs  sa 
teinte  verdâtre. 

Les  étuis  ou  cazettes  sont  faits  avec  le  sable  un  peu  argileux 
résidu  du  lavage  du  kaolin ,  de  l'argile  plastique  de  l'île  de  Born- 
holm et  un  gravier  siliceux  presque  noir. 

On  ajoute  aux  grands  étuis  du  ciment  d'étuis  cassés.  Ces  étuis 
sont  secs  et  se  cassent  facilement,  mais  ils  ne  se  déforment  pas  ; 
d'où  il  résulte  qu'on  n'emploie  pas  de  rondeau  et  qu'on  encasle 
à  houcheton. 

Le  four  était  autrefois,  comme  les  anciens  fours  allemands,. en 
demi-cylindre  couché.  C'est  maintenant  un  four  cylindrique 
droit  à  cinq  alandiers  et  construit  sur  les  mêmes  principes  que 
ceux  de  Vienne,  de  Saxe,  de  Berlin,  etc. 

La  cuisson  se  fait  au  bois  de  pin.  On  met  au  petit  feu  le  bois 
assez  gros  sous  les  alandiers ,  et  on  couvre  comme  à  l'ordinaire 
avec  du  bois  fin  pour  le  grand  feu.  La  cuisson  ne  dure  que  2a 
à  24  heures. 

Kn  1824  on  polissait  les  grains  avec  des  molettes  cylindriques 
de  cuivre  garnies  d'émeri. 
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très-délaillé  que  j'ai  reçu  en  1 807,  de  M.  Gervesot,  alors  intendant 
de  cette  manufacture.  Depuis  lors  ,  en  i836,  j'ai  vu  le  magasin 
de  Brunswick  et  reçu  tant  de  M.  Stinckel  que  de  M.  Demaré  de 
nouveaux  renseignements,  qui  m'ont  appris  qu'on  employait 
toujours  à  Furstenberg  les  mêmes  matériaux  et  les  mêmes  pro- 
cédés. Cette  porcelaine,  comme  la  plupart  des  pâtes  rendues  gri- 
sâtres par  la  présence  d'une  argile  plus  plastique  que  le  kaolin, 
résiste,  dit-on,  sans  se  casser  ni  se  fêler  aux  variétés  de  tempé- 
rature qui  se  présentent  dans  l'emploi  des  porcelaines  pour  les 
usages  domestique  et  pharmaceutique. 

Les  décorations  en  couleur  et  en  or  sont  très-belles  et  les  cou 
leurs  remarquablement  pures  et  glacées.  Ces  qualités  donnent  aux 
feuilles ,  fruits  et  fleurs  que  l'on  y  peint  dans  l'atelier  du  dépôt 
de  Brunswick ,  un  éclat  de  fusion  très-séduisant. 

Manufacture  royale  de  Porcelaine  de  Copenliàgue. 

Cette  manufacture  ne  travaille  pas  tout  à  fait  d'après  les  prin- 
cipes allemands.  Or ,  d'après  ce  que  j'ai  fait  connaître  de  ces  prin- 
cipes, j'aurais  peu  de  chose  à  en  dire  si  elle  ne  présentait  quel- 
ques procédés  assez  différents  de  ceux  qui  ont  été  déjà  décrits. 

Sa  pâte  a  pour  base  un  kaolin  du  territoire  danois  qui  a  ^ 
comme  on  l'a  vu  dans  le  tableau  des  analyses  des  matières  à  por- 
celaine, tableau  n^'iv,  une  composition  et  une  position  géologique 
un  peu  différente  de  celles  des  kaolins  de  France  et  d'Allemagne. 

C'est  le  kaolin  de  l'île  de  Bornholm  assez  impur  et  qui  ne 
donne,  par  un  lavage  soigné  fait  sur  des  tables  à  la  manière  des 
minerais,  que  25  p.  0/0  au  plus  d'argile  kaolinique. 

La  pâle,  d'après  une  communication  toute  récente  de  M.  Berg- 
soe,  directeur  actuel  de  cette  manufacture ,  est  composée  : 

D'argile  kaoliuique hO 

De  quarz  grisâlre  d'Arendal 33 

De  felspaUi  laminaire  rosAUe  d'Ârendul 27 

100 

(^ette  pâte  s'ébauche  plus  facilement  que  ne  l'indique  une  com- 
position qui  paraît  si  peu  argileuse. 

La  plupart  des  pièces  étant  godronnces  sont  moulées  après 
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avoir  été  ébauchées  et  mises  presqu'à  épaisseur  avec  Testèque. 
On  les  tournasse  sèches ,  et  comme  il  en  résulte  de  la  poussière , 
on  craint  qu'elle  n'ait  par  cela  même  une  influence  délétère 
sur  la  santé  des  ouvriers. 
La  couverte  est  composée  : 

De  quarz  d*ArendaI A7 

De  feispath  d*Arendal 37 

De  chaux  tirée  de  la  craie  de  Bornholm 5 

D*argile  kaolinique 11 

100 

On  fait  fondre  ces  matériaux  ensemble ,  pratique  toute  parti- 
culière. Il  en  résulte  une  masse  de  verre  translucide,  verdâtre, 
huileuse  qui,  broyée  finement,  donne  la  couverte  qu'on  applique 
5ur  les  pièces  par  immersion  ;  elle  conserve  dans  les  épaisseurs  sa 
teinte  verdâtre. 

Les  étuis  ou  cazettes  sont  faits  avec  le  sable  un  peu  argileux 
résidu  du  lavage  du  kaolin ,  de  l'argile  plastique  de  l'île  de  Born- 
holm et  un  gravier  siliceux  presque  noir. 

On  ajoute  aux  grands  étuis  du  ciment  d'étuis  cassés.  Ces  étuis 
sont  secs  et  se  cassent  facilement ,  mais  ils  ne  se  déforment  pas  ; 
d'où  il  résulte  qu'on  n'emploie  pas  de  rondeau  et  qu'on  encaste 
à  boucheton. 

Le  four  était  autrefois,  comme  les  anciens  fours  allemands,. en 
demi-cylindre  couché.  C'est  maintenant  un  four  cylindrique 
droit  à  cinq  alandiers  et  construit  sur  les  mêmes  principes  que 
ceux  de  Vienne,  de  Saxe,  de  Berlin,  etc. 

La  cuisson  se  fait  au  bois  de  pin.  On  met  au  petit  feu  le  bois 
assez  gros  sous  les  alandiers ,  et  on  couvre  comme  à  l'ordinaire 
avec  du  bois  fin  pour  le  grand  feu.  La  cuisson  ne  dure  que  2a 
à  24  heures. 

Kn  1824  on  polissait  les  grains  avec  des  molettes  cylindriques 
de  cuivre  garnies  d'émeri. 
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Moniifaclure  iC hygiocérame  de  OusrtoHenbourg , 
près  Berlin. 


!1  y  a  à  Charlotlenbourg  sur  les  bords  de  la  Sprée,  près  Berlin, 
une  manufacture  de  porcelaine  argileuse  iippartcnant  fi  M.  le 
conseiller  Prœssel, 

On  y  fabrique  uniquement  ce  qu'on  nomme  en  Allemagne 
porcelaine  de  santé  (Geîu/F(//<ei7  geschirr}  en  France  hygiocé- 
rame, et  qu'on  peut  designer  par  le  nom  de  porcelaine  argi- 
leuse, parce  que  le  caractère  de  cette  poterie  est  l'inlroduclion 
dans  la  pâte  d'une  quantité  très-considérahle  de  belle  argile  plas- 
tique. 

Cette  întroduclion  donne  à  la  pAte  une  couleur  un  peu  giisâ- 
Ire,  beaucoup  d'opacité,  de  résistance  aux  changements  de  tem- 
pérature, et  peut  quelquefois,  dans  les  pays  éloignés  de  toute  car- 
rière de  kaolin,  diminuer  un  peu  le  prix  des  pièces,  mais  bien  f  i- 
biement,  car  ce  n'est  pas  ,  comme  je  l'ai  déjà  dit,  sur  le  prix  des 
matières  qu'est  principalement  fondé  celui  de  la  poi^ielaine,  mais 
sur  ce  que  coûte  la  main-d'œuvre,  la  cuisson,  elc  Or  ces  derniers 
travaux  coûtent  presque  aussi  cher  pour  une  pSte  composée  d'ar- 
gile plastique  que  pour  une  pâle  à  kaolin.  Néanmoins  les  assiettes 
de  8  pouces  et  i/a,  qui  coûtent  en  porcelaine  ordinaire  7  gros  1/2, 
necoûtentenhygiocénimeque6gr.  (argent  dePrusse)env.7a  cent. 

La  manufacture  de  M.  Prœssel  est  montée  sur  une  giande 
échelle.  Elle  a  pour  force  motrice  un  beau  cours  d'eau  et  pour 
moyens  de  trituration  a»  meules  à  broyer  les  matières  dures, 
préalablement  concassées,  quand  il  est  nécessaire,  entre  deux  cy- 
lindres à  cannelures  ou  plutôt  a  lilels  en  spirale. 

La  pâte  est  raffermie  dans  un  grand  bassin  garni  de  plaques  de 
plAIre ,  portées  sur  des  arcades  et  chuulTées  par-dessous  dans  le 
bui,  non  pas  de  raffermir  la  pflle  par  ébullilion,  mais  de  sécher 
les  plaques  de  plfltre  et  de  leur  rendre  leur  faculté  absorbante. 

La  pâle  des  hygiocérames  étant  plus  plastique  et  plus  longuo 
que  celle  de  la  porcelaine  proprement  dite,  offre  quelque  facilité 
de  façonnage  que  cette  dernière  ne  permet  pas.  Ainsi  les  anses 
des  pièces  d'usage   sont  faites  à  la  presse  à  colombin.  On  les 
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coupe  de  mesure,  on  les  courbe  et  on  façonne  la  palmelte  d'at- 
tache en  pressant  avec  le  doigt  et  sur  un  moule  de  plâtre, 
Textrémité  du  morceau  de  colombin  détaché. 

Le  four  a  4  met.  de  diamètre.  19dec.de  hauteurseulementet  5 
alandiers  avec  des  murs  d'une  épaisseur  extraordinaire  de  i5  déc. 
On  cuit  à  la  houille.  Il  y  a  8  fours  et  Ton  fait  8  fournées  par 
semaine. 

Environ  aSo  ouvriers  entretiennent  cotte  activité. 

Manufacture  de  Porcelaine  de  MM.  Haîdinger, 
à  Elbogen ,  près  Carlsbad. 

Cette  manufacture  présente  dans  ses  procédés  quelques  par- 
ticularités et  des  perfectionnements  qui  signalent  le  savant 
physicien  et  le  célèbre  minéralogiste,  qui  en  est  un  des  pro- 
priétaires. 

Elle  est  située  sur  le  bord  même  de  TEger,  et  ses  moulins  sont 
mus  par  une  retenue  d'eau  faite  sur  cette  rivière. 

Les  matières  qui  entrent  dans  la  composition  de  sa  p&te  sont  : 

Le  kaolin  deZedlitz  qu'on  trouve  au  N.  de  Carlsbad;  il  est  un 
peu  talqueux. 

Le  kaolin  de  Munchshof ,  plus  au  N.  0.  ;  il  est  un  peu  plus 
argileux. 

Le  felspath  très-lannnaire  et  presque  exempt  de  quarz,  qui 
vient  des  environs  d'Engelhaus  entre  Buchar  et  Carlsbad  ;  il  est 
rosâtre  et  se  présente  en  filons  dans  le  granité. 

Un  quarz  très-blanc  qui  vient  des  filons  de  Schlaggenwald. 

L* argile  pour  les  cazettes,  qui  pour  être  bonne  doit  appartenir 
à  l'argile  plastique ,  et  dont  la  position  ordinaire  et  abon- 
dante est  dans  les  parties  supérieures  des  terrains  crétacés  ou 
dans  les  terrains  d'origine  volcanique,  suit  ici  son  second  mode 
de  gisement  et  se  présente  dans  le  lieu  nommé  Honsberg ,  dans 
la  formation  de  lignite  qui  borde  la  vallée.  Elle  est  à  côté  du 
lignite  sans  alterner  avec  lui,  dans  le  terrain  que  M.  Haîdinger 
appelle  le  sédiment  Lacustre,  avec  le  grès  feuilleté  à  em- 
preintes végétales. 

L'autre  argile  vient  des  terrains  houillers  et  se  trouve  prîncipa- 
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lement  dans  les  fissuiei 
près  Elbogcn. 

La  pâte  est  composée  des  kaolin,  felspatb  et  quarz  désignés 
plus  haut,  et  la  couverte  de  felspalh ,  de  chaux  et  d'une  pelile 
quantité  de  tessons  de  porcelaine. 

On  ne  met  pas  de  ciment  dans  la  pâte  de  cazette.  On  le  rem- 
place par  un  sable  â  gros  grains  de  quarz  ferragineiix. 

On  obtient  le  raffermissement  de  la  pâte  en  la  mettant  dans 
des  vases  ou  pots  cylindriques  en  terre  cuite,  poreuse,  que 
l'on  place  sur  l'aire  d'un  fourneau  long  et  fermé,  chautTé  au 
lignite. 

Le  façonnage  des  pièces  s'opère  de  deux  manières.  Les  rondes 
sont  généralement  ébauchées  sur  le  tour  et  tournassées  au  ca- 
libre d'une  forme  encore  un  peu  diflerente  de  celle  que  j'ai  déjà 
fait  connaître.  On  en  donne  ici  la  ligure  n'  94- 

Le  calibre  b  est  fixé  sur 
une  barre  de  bois  K.  I, 
qui  forme levier;pendant 
qu'on  ébauche  les  pièces, 
le  calibre  est  tenu  levé 
par  le  poids  P,  placé  à 
gauche  du  tourneur,  de 
*  manière  îi  ne  pas  gêner 
les  bras  de  l'ouvrier.  Lors- 
que la  pièce  est  suffisam- 
ment avancée  pour  rece- 
voir sa  dernière  façon, 
l'ouvrier  abaisse  le  ca- 
libre; ses  écarts  en  avant  et  en  arrière  sont  arrêtés  par  la  cou- 
lisse B,  dans  laquelle  glisse  avec  précision,  mais  facilement, 
l'autre  extrémité  du  levier.  L'ouvrier  fait  agir  ce  calibre  par  la 
pression  qu'il  lui  imprime.  Les  assiettes  et  toutes  les  pièces 
rondes  et  plates  sont  faites  au  calibre. 

La  plupart  des  pièces  creuses  non-seulement  parmi  les  petites, 
mais  même  parmi  les  moyennes,  sont  faites  nvec  beaucoup  de 
célérité,  de  perfection  et  de  succès  par  le  procédé  du  coulage. 
J'ai  vu  faire  ainsi  des  vases  à  anse  assez  grands,  de  35  cenli- 
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mètres  de  hauteur.   Beaucoup   d'anses  se  font  par  le  même 
moyen  -,  elles  sont  creuses  et  par  conséquent  très-légères. 

On  cuisait  encore  en  i836,  à  Elbogen,  dans  les  anciens  fours 
allemands.  Mais  M.  Haidinger,  reconnaissant  leurs  défauts,  était 
en  train  de  les  supprimer.  Ils  sont  maintenant  remplacés  par  des 
fours  cylindriques  à  alandiers  qui  sont  construits  de  manière  à 
employer  pour  cuire,  et  avec  succès,  un  combustible  que  je 
n'aurais  pas  pu  croire  propre  à  produire,  sous  un  volume  con- 
venable, la  quantité  considérable  de  chaleur  nécessaire  à  la 
cuisson  de  la  porcelaine.  C'est  le  lignite  (braunkohl). 

Il  faut  qu'il  soit  d'une  qualité  particulière  ;  le  lignite  fibreux , 
dans  lequel  la  structure  du  bois  est  encore  visible ,  semble  n'avoir 
pas  été  assez  comprimé;  il  n'est  pas  bon.  Celui  qu'on  emploie 
03t  un  lignite  noir  brun,  dense,  à  cassure  égale  et  conchoïde, 
dans  lequel  il  n'y  a  plus  aucune  apparence  de  structure  ligneuse, 
et  dont  les  lits  ou  couches  se  sont  quelquefois  divisés  par  retraite 
au  moment  de  la  consolidation ,  en  prismes  irréguliers,  dans  les- 
quels le  nombre  des  pans  et  leur  inclinaison  est  variable, 
comme  dans  le  basalte  :  ces  lignites  reposent  sur  du  sable  ou  sur 
du  grès  chargé  quelquefois  de  pyrite  et  même  immédiatement 
sur  le  granité.  Ils  sont  recouverts  de  schiste  bitumineux  et  d'ar- 
gile. Le  lignite  fibreux  se  trouve  à  la  partie  supérieure  de  ce 
même  dépôt,  formant  quelquefois  des  lits  à  part  dans  l'argile 
recouverte  de  débris  de  basalte. 

Cette  position  géologique  montre  la  cause  de  la  qualité  du  li- 
gnite inférieur  rendu  plus  compacte  par  la  pression  des  couches 
supérieures,  et  plus  propre  par  cette  quiilité  à  dégager  par  la 
combustion  la  quantité  de  chaleur  nécessaire  à  la  cuisson  de  la 
porcelaine  dure. 

C'est  dès  1816  que  MM.  Haidinger  ont  commencé  à  tenter 
remploi  du  lignite  compacte  pour  la  cuisson  de  la  porcelaine; 
mais  c'est  seulement  depuis  1837  ou  4o  qu'ils  l'ont  tout  à  fait 
substitué  au  bois  dans  des  fours  qui  n'étaient  pas  encore  con- 
struits lorsque  je  visitai  cette  fabrique  en  i836. 

Ce  sont  des  fours  cylindriques  ayant  trois  chambres  ou  labo- 
ratoires superposés,  mais  des  foyers  seulement  au  laboratoire 
inférieur.  Leur  diamètre  est  de  4  mètres;  la  hauteur  du  labo- 
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ratoirc  infeiieui'  ou  du  grand  Fru  est  lie  26  décimètres  ;  le  second, 
celui  du  dégourdi,  a  16  dêcimèlres,  et  le  troisième  a  mètres  de 
hauteur.  11  y  a  sept  alandier»,  et  c'est  par  cette  partie  qu*ils  dif- 
fèrent notablement  de*;  autres  fours  à  porcelaine  en  se  rappro- 
chant de  ceuv  a  faïence  fme 

M  Haidinger  m'a  envoyé  un  croquis, 

l.iit  k  l'échelle ,  du  plan  et  de  la  coupe 

de  cet  ulandier,  mais  la  coupe  que  je 

donne  ei-contre,  n°r)5,  m'a  paru  suf- 

I  lisante    F  est  le  mur  du  four  qui  a 

j  centimètres  d'épaisseur.  A  le  foyer 

dont  la  largeur  est  de  65  cenlimélres  ; 

I.  est  la  giille  sur  laquelle  on  place  le 

lif^ite    elle   est  composée  de  6  bar- 

iPdu\    L'entrée  de  la  flamme  dans  le 

four  est  une  ^oùte  très-surbaissée  dont 

la  hauteui  est  de  i  décim. ,  et  la  largeur 

N  D5  de  si\,  Best  l'ouverture  par  OÙ  on  jette 

le  combustible  sur  lagiille,  elle  est  fnit  petite,  24  centimètres 

seulement  de  haut,   C  le  cendii"!  profond  de  a  mètres;  on  y 

pénètre  par  les  voies  ordinaires. 

l.cs  grains  des  pièces  sont  polis  et  les  pieds  usés  avec  des  roues 
de  grès ,  de  porcelaine  et  de  bois  enduites  de  sable  sans  émeri , 
ni  ponce,  ni  aucune  autre  matière  dure. 

l^s  couleui's  de  fond,  au  grand  feu  et  de  moufle  sont  variées 
et  brillantes.  On  suit  comme  en  Saxe  et  dans  beaucoup  d'autres 
fabriques  d'Allemagne  l'usage  de  mettre  sur  le  dégourdi,  et  par 
conséquent  sous  couverte ,  les  décorations  en  bleu  au  grand  feu , 
quoiqu'on  en  connaisse  l'imperfection. 

On  imprime  à  la  planche  de  cuivre  et  aussi  en  lithographie. 
Le  papier  qu'on  doit  contre-épreuver  est  comme  h  l'ordinaire  uni- 
quement chargé  de  noir  d'impression ,  mais  on  saupoudre  avec 
de  la  couleur  vitrifiable  l'empreinte  fraîche  et  visqueuse  qu'il  a 
laissée  sur  la  porcelaine. 

Les  couleurs  se  cuisent  dans  des  moufles  accolées  quatre  à 
quatre.  Il  y  a  économie  de  combustible  el  grande  rapidité  de 
cuisson.  En  2  hcure3  et  demie  on  cuit.  On   démoufle  quatre 
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heures  après  avoir  cesse  le  feu.  On  ne  remarque  dans  les  pièces 
aucune  cassure .  fêlure ,  ni  tressaiilure. 

Cette  circonstance  indique  une  grande  solidité  dans  la  pâte  et 
la  couverte.  Celle-ci  est  très-bien  étendue ,  très-glacée ,  sans  co- 
que d'ceufniressui.  La  porcelaine ,  quand  elle  est  bien  cuile,  est 
d'un  blanc  tirant  sur  le  gris  bleuâtre.  11  y  a  peu  de  grains. 

C'est ,  en  général ,  comme  on  le  voit ,  une  fabrication  bonne , 
boignéc  ,  avec  la  science  et  l'intelligence  qu'on  attendait  du  di- 
recteur. 

Manufacture  du  Hammer,  vallée  de  Carlsbad. 

Il  3  a  dans  les  environs  de  Carlsbad  plusieurs  autres  petites 
manufactures  de  porcelaine. 

La  plus  remarquable ,  après  celle  de  M.  Haidinger,  et  que  j'ai 
également  visitée,  est  celle  de  MM.  Reichenbach  et  Fischer  (') ,  au 
Hammer,  dans  le  haut  de  la  vallée  de  Carlsbad. 

Les  matières  premières  sont  les 
mêmes  qu'à  Elbogen  ^  elles  sont 
broyées  et  lavées  avec  un  grand 
soin.  Il  n'entre  de  fcispath  dans 
la  couverte  composée  principale- 
ment de  quarz  et  de  chaux  ,  que 
celui  qui  y  est  introduit  par  les 
tessons  de  porcelaine  qui  en  sont 
un  des  éléments. 

Le  calibre  1  comme  celui  d'EI- 
bogen ,  coupe  l'excédant  de  la  pflte 
en  copeaux  et  ne  l'enlève  pas  en 
barbotme  épaisse  il  n  est  employé 
que  comme  toumassm  et  non 
comme  estèque 

Le  four  a  une  disposition  toute 
partculière    il  est  bas  n  a  pas  de 


(  M  Fdcicrestu  hab  le  physicien  cl  natun  s  e  connu  par  ses  obMrvallon» 
■nkroKopiques  sur  iC  iquelcllc  siliceux  (1  Inrusolrcs  dans  le  tripolt  des  environs 
de  Carlsbad. 
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luboratoirc  pour  le  dégourdi ,  qu'on  est  obligé  de  cuire  à  part. 

.Son  diamMre  inlërieur  est  de  2  mètres  76  centimètres ,  et  sa 
hauteur  Ji  la  clef  de  lu  voùle,  de  a3  décimètres  ;  il  a  4  aiandiersJ' 
fermés  par-dessus  et  dont  les  bouches  antérieures  sont  disposées 
comme  le  montre  le  croquis  de  l'autre  part,  n'gS-  En  commençant 
le  feu  on  met  le  bois  qui  est  assez  gros  par  la  bouche  inférieure  B, 
et  en  finissant  on  le  met  par  la  bouche  supérieure  b'. 

Les  cHzetles  à  assiette  sont  toutes  à  cul-de-lampe,  sans  ou- 
verture ni  rondeau ,  mais  à  rebords  verticaux  descendant  et  non 
montant. 

Les  moufles  sont  comme  celles  d'Elbogeo,  c'est-îi-dire  que 
l'ouverture  ou  bouche  du  foyer  est  opposée  à  la  visière ,  et  qu'on 
ne  craint  pas  ainsi  qu'en  regardant  la  couleur  du  feu  et  tirant  des 
montres  par  la  visière,  il  s'y  introduise  de  la  fumée  et  de  la 
poussière.  Comme  il  n'y  a  pas  de  douille  supérieure  pour  l'éva- 
poration,ona  ménagé  une  petite  ouverture  à  la  partie  supérieure 
de  la  face  de  la  moufle  qui  correspond  à  la  bouche  du  foyer  ;  par  ce 
moyen  il  s'introduit  quand  on  veut  un  courant  d'air  purifiant, 
de  la  visière  à  cette  ouverture. 

Manufacture  de  MM.  Natbu$ius. 

Il  y  a  dans  la  fabrique  de  MM.  Nathusius ,  à  Althaldens-Leben , 
8  kilom.  environ  au  N.-O.  de  Magdebourg,  quelques  particula- 
rités h  signaler. 

La  pâte  est  faite  avec  ce  kaolin  si  impur  de  Halle  en  Sase,  du 
feIspHth  as^sez  blanc  de  Bohème  et  un  autre  felspath  rougeàlre  de 
Silésie.  Elle  est  grisâtre  très-plastique ,  on  peut  la  toumasser  au 
tour  anglais ,  et  on  en  f^it  des  tubes  et  tuyaux  à  la  presse  qui  ont 
jusqu'à  8  centimètres  de  diamètre;  elle  gauchit  au  feu.  Elle  a 
donc  tous  les  caractères  d'une  pâte  ttès-argileuse;  elle  résiste 
comme  elle  aux  changements  non  ménagés  de  température.  J'ai 
vu  sortir  du  four  une  tasse  incandescente  sans  qu'on  prit  aucune 
précaution  pour  l'empêcher  de  casser. 

Les  fours,  assez  petits,  n'ont  que  3  alandiers  avec  un  grand  car- 
neau  au  milieu  et  quelques-uns  sur  la  circonférence.  La  cuîsscm 
s'opère  en  14  h  16  heures,  le  dégourdi  se  donne  dans  un  four 
distinct. 
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Une  des  particularités  les  plus  remarquables ,  c'est  Tintroduc- 
tion  de  2  pour  cent  d'os  calcinés  dans  la  couverte. 

On  fait  particulièrement  dans  cette  fabrique  une  quantité  pro- 
digieuse de  pipes ,  qui  n'est  pas  moindre  de  60,000  par  an. 

La  porcelaine  résultant  de  cette  fabrication  est  un  peu  grisâ- 
tre ;  la  couverte  sur  les  assiettes  n'est  ni  parfaitement  étendue , 
ni  parfaitement  glacée ,  mais  elle  est  très-solide ,  tous  défauts  et 
qualités  qui  appartiennent  généralement  aux  pâtes  plus  argileuses 
que  siliceuses. 

Manufacture  de  Porcelaine  de  M.  Schwerdtner, 

à  Ratisbonne. 

dette  manufacture  se  distingue  aussi  par  quelques  particula- 
rités^ mais  surtout  par  la  résistance  de  sa  porcelaine  aux  trans- 
missions rapides  de  températures  très-éloignées  Tune  de  l'autre , 
tel  qu'on  va  le  décrire. 

Elle  est  d'une  construction  toute  récente  (1808),  et  ses  bâti- 
ments ont  été  très-bien  disposés  pour  leur  destination. 

Les  matériaux  de  la  pâte  sont  : 

Le  kaolin  de  Passau ,  celui  d'Amberg ,  dans  le  haut  Palatinat  et 
un  i^  kaolin  d'une  autre  localité  que  je  n'ai  pas  notée,  du  sable 
quarzeux  et  du  gypse. 

Sa  couverte,  composée  dequarz,  de  calcaire  et  de  tessons  de 
porcelaine,  ne  renferme  donc  pas  d'autre  feispath  que  celui  qui 
peut  se  trouver  dans  les  kaolins  des  tessons  de  porcelaine  cuits  ^ 
qu'on  y  introduit. 

Le  calibre  est  encore  ici  l'instrument  de  façonnage  avec  lequel 
on  tournasse  les  assiettes  et  autres  pièces  plates  en  dedans.  Il 
y  eu  a  de  deux  sortes ,  l'un  est  en  cuivre  et  dentelé  pour 
rëbauchage  de  la  housse  dans  le  moule,  l'autre  est  en  fer  et  cou- 
pant pour  le  tournassage  des  pièces.  La  barre  ou  bascule  qui  le 
porte  est  chargée  d'un  poids  à  son  extrémité  opposée  à  la  char- 
nière; c'est,  comme  on  le  voit,  un  calibre  coupant  qui  fait  le 
dedans  des  assiettes  (de  l'autre  part  n*  97). 

Les  fours  sont  cylindriques  à  4  alandiers  comme  ceux  de  Sè- 
vres, mais  bas  et  à  3  voûtes  plates  comme  ceux  d'Allemagne.  Il 
y  a  encore  ici  deux  sortes  de  pâte  et  deux  sortes  de  couverte  de 
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différentes  fusibilités  pour  les  diverses  régi 
blement  wuisi  pour  les  différentes  deslinati 
La  cuisson  dure  36  heures. 


r\ 


ions  du  four  et  proba- 
ons  des  pièces. 


r^ 


La  pâte  est  peu  vitreuse,  à  peine  translucide;  lu  couverte  est 
msl  éteodue. 

On  fait  dans  cette  fabrique  une  multitude  de  petites  tasses  à 
café  et  de  pipes  pour  la  Turquie.  Ces  tasses  coniques ,  évasées , 
sont  de  deux  grandeurs-,  les  petites  ont  (i  cent,  de  diamètre  sur 
35  millim.  de  hauteur;  les  grandes  ont  8  centim.  sur  4  de  hau- 
teur ;  elles  sont  enrichies  de  dorures  et  d'ornements ,  qu'il  faut 
cuire  prompte  ment  et  économiquement.  Je  donne  ci-dessous, 
u°  98,  un  croquis  de  cette  manière  de  cuire, 

On  met  sur  une  plaque  de  tûle  rectangulaire  P  cinquante  tasses 
à  café  peintes  et  dorées,  en  a  lits,  T.  L'inférieur  se  compose  de  4 
rangées  de  7  tasses;  le  supérieur  de  i  rangées. 
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On  place  cette  plaque  ainsi  chargée  sur  l'ouverture  supé- 
rieure B  d'un  petit  fourneau  de  moufle ,  au  milieu  de  la  llamnie 
qui  en  sort. 

Lorsque  la  plaque  chargée  de  tasses  et  placée  dans  le  foyer 
même  en  M  est  cuite,  on  la  retire  incandescente  avec  tout  ce  qu'elle 
porte  ;  on  met  alors  à  sa  place ,  c'est-à-dire  au  milieu  des  char- 
bons ardents,  celle  qui  était  sur  la  voûte  du  fourneau.  On  ferme 
grossièrement  l'ouverture  avec  3  ou  4  morceaux  de  bois  court  D , 
qui  brûlent  par  leur  extrémité.  Au  bout  de  7  à  lo  minutes  on 
retire  la  plaque  qu'on  a  mise  dans  le  foyer  avec  les  5o  tasses  dont 
elle  est  chargée  ;  on  dépose  le  tout  qui  est  dans  un  état  complet 
d'incandescence  sur  la  paillasse  A  de  la  moufle.  On  les  laisse 
s'y  refroidir  un  peu ,  puis  on  pose  à  terre  cette  plaque  et  les 
tasses  qu'elle  porte  et  qui  sont  encore  chaudes  à  ne  pouvoir  y 
toucher.  On  n'en  casse  jamais  et  on  en  cuit  ainsi  4,000  par  jour. 

On  cuit  de  même  les  pipes  en  porcelaine,  mais  en  les  retirant 
du  foyer,  on  les  met  dans  une  moufle  à  recuire  qui  est  fermée 
avec  une  porte.  Sans  cette  précaution,  la  queue  et  le  talon  de  la 
pipe  se  casseraient  et  se  détacheraient. 

Les  autres  pièces  se  cuisent  au  charbon  dans  des  moufles  à 
portes. 

Cette  curieuse  pratique,  qui  était  toute  nouvelle  pour  moi, 
doit  faire  naître  quelques  observations. 

La  porcelaine  de  ces  tasses  est  presque  opaque  et  bise  ;  elle 
indique  une  proportion  très-forte  d'argile.  Les  tasses  sont  assez 
épaisses ,  proportionnelles  aux  tasses  de  la  Chine  de  môme  forme 
et  grandeur  5  leur  forme  évasée ,  sans  autre  inégalité  d'épaisseur 
que  la  place  annulaire  d'un  très-petit  pied,  contribue  très-cer- 
tainement à  une  répartition  plus  égale  de  la  chaleur,  et  par  con- 
séquent à  une  dilatation  aussi  plus  égale.  Ce  qui  le  prosve,  c'est 
que  les  pipes  faites  de  la  même  pâte  ne  peuvent  résister,  à  cause 
du  collage  du  talon  et  de  la  queue,  à  ce  changement  brusque  de 
température,  et  par  conséquent  de  dilatation. 

Les  autres  pièces  telles  qu'assiettes,  théières,  cafetières  et  va- 
ses, etc. ,  d'une  porcelaine  beaucoup  plus  blanche  et  d'une  très- 
belle  couverte  parfaitement  glacée ,  se  cuisent  dans  des  moufles 
ordinairement  chauffées  au  charbon. 
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On  juge  le  feu  sur  des  montres  chargées  de  couleur  noire. 

M.  Schwerdtner  fait  aussi  un  très-grand  nombre  d'instru- 
ments de  chimie  et  de  pharmacie  que  je  n'ai  pas  essayés,  mais 
qu'on  peut  présumer  très-solides  au  feu,  si  on  les  juge  d'après 
l'étonnante  résistance  des  tasses. 

Porcelaine  de  Russie. 

Il  y  a  en  Russie  plusieurs  manufactures  de  porcelaine  qui  fa- 
briquent avec  les  matières  du  pays.  On  cite  celles  de  Moscou,  de 
Twer,  et  notamment  la  manufacture  impériale  de  Saint-Péters- 
bourg ;  celle-ci  a  été  fondée  en  1 744  9  P^r  le  Baron  Yvan  Antin- 
novitch,  et  agrandie  en  1765,  sous  le  ministère  de  J.  A.  Olsou- 
fieff.  En  1826  elle  a  appelé  deux  ouvriers  de  la  manufacture  de 
Sèvres  pour  diriger  la  fabrication. 

Les  matières  principales  employées  dans  cette  fabrication  sont 
les  suivantes  qui  m'ont  été  envoyées  par  l'un  des  deux  ouvriers 
sortis  de  Sèvres. 

Kaolin  de  Gloukoff  (  gouvernement  de  Chernikoff  ). 

Kaolin  pris  dans  le  gouvernement  de  Risansky.  (Anal.  tabl.  iv.) 

Felspath  de  Serdobole ,  gouvernement  de  Finlande.  (  Analyse 
n*  9,  tabl.  VI.) 

Quarz  du  même  lieu. 

La  pâte  de  service  est  composée ,  d'après  les  renseignements 
donnés  avec  une  louable  libéralité ,  par  le  chef  des  pâtes , 
M.  Pierre  Ivanoff ,  comme  il  suit  : 

Kaolin 50 

Quarz 25 

Fclspatli 25 

100 

La  couverte  a  une  composition  moins  simple. 

Kaolin 1 

Quarz 2 

Felspath 12 

Tessons  de  porcelaine 1 

Craie  de  France 2 

L'argile  pour  les  cazettes  est  tirée  à  i  kilom.  de  Pétersbourg; 
dars  la  plaine  de  Volcoff. 
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Les  fours  sont  cylindriques  à  alandiers  comme  ceux  de  Berlin. 

La  porcelaine  fabriquée  dans  le  temps ,  et  celle  que  l'on  faisait 
tout  récemment  en  i84o,  et  dont  le  musée  de  Sèvres  possède  de 
très-beaux  échantillons,  a  toutes  les  perfections  de  blancheur  et 
de  finesse  dans  la  pâte ,  de  bon  façonnage ,  de  grandes  dimen- 
sions obtenues  sans  déformation,  de  glacé  dans  la  couverte,  qu'on 
puisse  désirer. 

On  m'annonçait,  en  1825,  qu'on  pouvait  obtenir  des  vases  de 
près  de  2  mètres.  J'ai  acquis  la  preuve  d'une  dimension  à  peu 
près  aussi  grande  en  voyant  et  mesurant,  en  i836,  un  vase  en- 
voyé au  roi  de  Prusse  par  l'empereur  de  Russie,  et  placé  dans  le 
palais  de  Postdam.  Le  corps  est  oviforme ,  le  collet  et  le  pied  sont 
campaniformes.  Ce  vase  a  en  totalité  20  décimètres  et  3  à  4 
centimètres  de  hauteur,  sans  le  socle  de  bronze;  il  est  composé 
de  cinq  pièces,  le  pied,  le  culot,  la  cerce  ,  les  épaules  et  le 
collet.  La  cerce  ,  d'un  seul  morceau,  a  gdécim.  de  diamètre  sur 
52  cent,  de  hauteur ,  elle  est  assez  régulière  dans  sa  forme  cylin- 
droïde,  ne  présentant  qu'une  faible  dépression  vers  son  bord 
inférieur.  Les  anses  en  porcelaine  sont  ajustées  sur  le  vase,  du 
milieu  du  collet  à  la  cerce.  Le  culot  et  le  pied  sont  en  fond 
bleu  de  moufle  bien  glacé,  avec  des  feuilles  d'eau  en  relief,  do- 
rées en  or  mat.  La  cerce  est  blanche  avec  un  cartel  peint 
représentant  le  tableau  de  Pierre  le  Grand  de  M.  Steuben  5  les 
couleurs  sont  vives  et  bien  glacées. 

Ce  vase  est  un  exemple  remarquable  des  progrès  immenses 
que  la  fabrication  de  la  porcelaine  a  faits  en  Russie  depuis  1824 , 
époque  où  MM.  Swebach,  Moreau  et  Davignon,  ont  été  aider 
de  leurs  conseils  et  de  leur  expérience  la  manufacture  impé- 
riale. 

Parmi  les  pièces  envoyées  en  1839,  on  remarque  des  couleurs 
variées,  vives  et  très-bien  glacées;  des  ors  en  relief  mis  au  pin- 
ceau ,  qui  sont  modelés  avec  une  grande  délicatesse  -,  de  beaux 
fonds  bleus  au  grand  feu,  etc. 


II  ^7 
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ART.  III.  —  FABRICATION  ITALIENNE. 

Manufacture  de  la  famille  Ginorif  près  Florence  (*). 

On  fait  dans  ce  grand  établissement,  fondé  en  17^5  par 
M.  Charles  Ginori  à  Doccia,  village  éloigné  de  Florence  d'envi- 
ron 10  kilomètres,  de  la  faïence  commune,  de  la  faïence  fine 
et  de  la  porcelaine.  C'est  de  cette  dernière  fabrication  seule  que  je 
parlerai  ici ,  parce  qu'elle  seule  a  des  particularités  assez  remar- 
quables. Je  ne  dois  traiter  que  de  celle  dont  la  pâte  est  faite  avec 
les  matériaux  du  pays ,  qui  sont  : 

1°  Les  kaolins  du  Campo  et  de  Chiusi,  près  Porto  Ferrajo, 
lie  d'Elbe.  Ce  sont  plutôt  des  argiles  talqueuses  que  des  kao- 
lins; 

2°  Le  kaolin  de  Tretto  dans  le  Vicentin.  Il  participe  aussi  de 
cette  nature ,  car  il  paraît  originaire  d'un  staschiste  dur,  noduleux 
et  felspathique  ; 

3"  L'argile  retirée  du  sable  argileux  blanc  de  Monzone  dit  Snii^ 
riglio.  Elle  est  en  petites  masses  assez  dures  dont  la  poussière  est 
d'un  très-beau  blanc; 

4°  Le  quarz  de  Saravezza  ; 

5®  La  couverte  qui  est  faite  avec  une  pegmatite  très-blanche  de 
Calabre. 

Ces  matières  sont  lavées ,  décantées ,  broyées  suivant  les  règles 
et  usages  ordinaires.  Le  kaolin  de  la  montagne  de  Tretto  ,  au 
nord  de  Schio ,  dans  le  Vicentin  ,  est  d'une  origine  et  d'une 
composition  assez  différentes  de  celles  des  kaolins  de  pegmatite, 
comme  on  a  pu  le  remarquer  au  tableau  d'analyse  et  de  gise- 
ments des  kaolins  (*);  celui-ci  est  lavé  sur  place,  et  il  n'y  a  que 
le  produit  argileux  de  ce  lavage  qui  soit  amené  et  employé  à 
Doccia. 

(^<  Les  renseignements  d*aprës  lesquels  J*ai  fait  cet  article  ont  été  pris  d'abord 
en  1822  sur  les  lieux  et  sous  la  direction  de  M.  le  marquis  de  Ginori.  Ils  ont  été 
reconnus  (18^3)  et  complétés  par  les  notes  et  communications  de  M.  Laurent  Gi« 
nori ,  son  flls. 

(<)  Liv.  I,  chap.  II,  art.  ii ,  S  i  i  pag*  h^  i  et  tableau  u«  IV  du  kaolin  d*Itallo. 
— Mém.  sur  les  kaolins,  Arch.  du  Mus.  d*hist.  nai.  de  Paris,  1. 1,  pag.  250,  n*  20, 
et  pag.  282. 


PORCELAINE  DURE.  FLORENCE.  419 

La  porcelaine  dure  qu'on  appelle  fine  ou  de  i"  qualité,  se  fail 
avec  du  kaolin  et  du  felspath  de  Saint-Yrieix  auxquels  on  ajoute 
du  kaolin  de  Tretto  dans  le  Vicentin  5  on  appelle  cette  pâte  à  1  a 
manière  française  (aW uso  di Francia).  Outre  la  porce- 
laine dure ,  on  fait  encore  dans  cette  même  fabrique  une  sorte  de 
porcelaine  tendre  qu'on  y  appelle  commune  ou  bâtarde  (  il 
jnasso  commune)^  dont  la  pâte  ne  diffère  de  celle  de  la  précé- 
dente que  par  les  proportions  et  Tintroduction  d'une  certaine 
quantité  d'argile  de  Monte-Carlo,  près  du  lac  de  Bientina,  mais 
dont  la  glaçure  est  un  émail  stannifère  qui  se  met  sur  un  biscuit 
cuit  préalablement. 

C'est,  comme  on  voit,  une  poterie  assez  singulière  une 
porcelaine  hybride  qui  tient  d'une  part  à  la  vraie  porce- 
laine et  de  l'autre  à  la  faïence.  On  y  introduit  maintenant  du 
kaolin  de  Tretto,  du  quarz  de  Saravezza,  que  l'on  préfère  au 
felspath  Ae  Porto  Ferrajo^  du  Smiriglio  d'Ajola  et  du  kaolin 
d'Angleterre.  Cette  poterie  est  très-recherchée  pour  sa  solidité. 
On  y  fait  aussi  de  la  faïence  fine  (TerragUay^  elle  se  compose 
d'argile  de  Monte-Carlo ,  de  quarz  de  Saravezza  ou  de  Tropea ,  de 
calcaire  saccaroïde  et  de  kaolin  de  Campo,  qu'on  appelle  aussi 
terra  di  Chiiisi, 

La  faïence  commune  [Majolica)  se  fait  avec  des  argiles  de 
diverses  localités,  qui  sont  sans  intérêt  pour  nous. 

La  couverte  de  la  porcelaine  fine  ou  porcelaine  dure,  offre  une 
composition  assez  singulière  dont  quelques  matériaux  désignés 
par  des  noms  qui  ne  sont  pas  d'usage,  rendraient  la  recette  très- 
obscure,  si  je  n'avais  pas  eu  occasion  de  voir  ces  substances  ter- 
reuses. 

Kaolin  de  Saint-Yrieix 3& 

PetruUa  de  Calahria  (Pegmatite) 17 

t$'mtrij//to  tnptffra  (sable  argileux  blanc  assez  dur) 17 

Kaolin  de  TreUo 6 

Calcaire  saccaroïde 26 

100 

La  composition  de  la  glaçure  de  la  porcclame  tendre  est  plu? 
claire  et  plus  ordinaire 
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Sable  siliceux  d'Antibes Aft 

Cristal  (c'est  probablement  du  verre  plombifère) 3 

Massicot  (  oxyde  jaune  de  plomb } 37 

Minium ^ 

Selmarln  impur  (résultant  delà  raclure  des  chaudières  des 

salines) 13 

100 

J'ai  fait  connaître  dans  les  généralités  de  Tart  céramique  au 
chapitre  V,  art.  I,  §  a,  p.  igï ,  qui  traite  de  la  cuisson  et  des 
fours ,  le  four  très-remarquable  à  4  étages  de  foyers ,  qu'on  em- 
ploie à  Docciapour  cuire  quatre  sortes  de  Poteries. 

On  cuit  dans  l'étage  inférieur  ce  qu'on  nomme  en  Italie  por- 
celaine, véritable  porcelaine  dure  dont  les  principales  ma- 
tières ,  kaolin  et  felspath ,  viennent  du  Limousin  ,  et  de  la  por- 
celaine de  3"  qualité ,  qu'on  appelle  masso  baUardo, 

Au  second  étage  on  cuit  le  biscuit  de  la  faïence  commune  ou 
à  émail  stannifère  ,  Majolica  des  Italiens,  et  celui  de  la  faïence 
fine,  Terraglia, 

Dans  les  3®  et  4*  étages,  on  place  les  biscuits  précédents  pour 
en  cuiie  le  vernis  avec  des  Poteries  communes  à  vernis  plombi- 
fère, ce  qui  prouve  que  les  vernis  de  ces  biscuits,  n'ont  pas  une 
grande  dureté. 

J'ai  assisté,  en  1822,  à  un  enfournement,à  une  cuisson,  et  à 
un  défournement  de  ce  four.  La  description  que  j'en  ai  faite  sur  le 
lieu  et  sous  les  yeux  du  marquis  de  Ginori  est  trop  détaillée  poui' 
être  transcrite ,  je  me  contenterai  de  donner  un  extrait  des  cir- 
constances principales. 

Le  i*^  étage  ou  étage  inférieur,  se  cuit  avec  un  mélange  do 
fagots  de  genêts  et  de  morceaux  de  gros  bois.  Malgré  la  hauteur 
du  four,  le  tirage  n'est  pas  aussi  vif  qu'on  pourrait  le  croire,  les 
alandiers  ont  donné  de  la  flamme  et  de  la  fuméf^,  ce  que  nous 
appelons  bouder,  pendant  plusieurs  heures  \  on  a  été  obligé  de 
débraiser  2  fois,  cette  opération  a  été  longue  et  a  produit  beau- 
coup de  braise. 

Ce  feu,  le  seul  important,  a  duré  i5  heures. 

Le  2*  étage  a  été  chauffé  avec  des  fagots  et  toutes  sortes  de  dé- 
bris de  bois.  Les  alandiers  donnaient  aussi  beaucoup  de  fumée  et 
un  peu  de  flamme.  Le  feu  a  duré  i  h.  3o'. 
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Pour  le  3*  étage  on  n'a  employé  que  des  fagots.  Les  alandiers 
ont  aussi  beaucoup  fumé,  et  le  feu  n'a  duré  également  que 
I  h.  3o'. 

On  a  enfin  allumé  les  alandiers  du  4^  étage ,  mais  sans  avoir 
éteint  encore  2  des  4  du  3*  étage  5  on  n*a  employé  que  des  fagots 
de  bruyères.  Il  s'est  toujours  dégagé  beaucoup  de  fumée.  Le  feu 
a  duré  a  h.  i5'. 

Par  conséquent  les  quatre  étages  ont  éie  cuits  en  20  h.  1 5'. 

J'ai  dit  comment  les  Poteries  étaient  distribuées  dans  les  quatre 
étages  de  ce  four,  et  qu'au  défoumement  chaque  sorte  m'avait 
paru  avoir  reçu  le  feu  qui  lui  convenait  et  assez  également. 

Néanmoins,  quand  on  compare  la  marche  du  feu  dans  ce  four, 
lente,  irrégulière,  avec  déperdition  énorme  de  chaleur  de  toutes 
parts ,  et  par  la  fumée ,  et  par  la  flamme ,  et  par  la  braise ,  dont 
M.  Ginori  portait  la  valeur  à  4^000  fr.  par  an:  quand  on  com- 
pare, dis-je,  cette  marche  avec  celle  du  four  double  de  Sèvres, 
qui  est  si  régulier,  dont  la  combustion  est  si  complète  et  dont  la 
matière  à  cuire  exige  une  si  haute  et  si  égale  température ,  on  voit 
les  perfectionnements  de  toute  espèce  que  la  science  pyrotechni- 
que et  l'expérience  ont  permis  d'y  apporter. 

Manufacture  de  Porcelaine  de  Turin. 

Ce  n'est  pas  à  Turin  même  que  cette  manufacture  a  été  éta- 
blie, mais  à  Vineuf,  village  à  peu  de  distance  de  cette  ville. 

Elle  a  eu  trois  phases  très-différentes,  la  première  qui  n'a  pas 
donné  les  meilleurs  résultats  commerciaux  et  qui  par  conséquent 
n'a  pas  eu  de  durée ,  est  cependant  la  plus  remarquable  en  ce 
qu'elle  nous  a  fait  connaître  une  porcelaine  faite  avec  une  tout 
autre  base  plastique  que  le  kaolin  ou  l'argile. 

C'est  la  porcelaine  qui  a  été  fabriquée  à  Vineuf,  par  le  docteur 
Cioanetti,  jusque  vers  1810.  En  voici  la  composition  telle  que 
me  l'a  fait  connaître  ,  en  1807,  ce  savant  directeur. 

Les  éléments  de  la  pâte  et  de  la  couverte ,  sont  : 

i""  La  magnés  1  te  ou  silicate  de  magnésie  de  Baldissero, 
décrite  et  analysée  i"  liv. ,  ch.  II,  page  70. 

2°  L'a  r  g  i  1  e  de  B  a  r  g  e  qui  est  un  kaolin  très-talqueux,  men- 
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tionnée  tabl.  V,  A  ,  n°  /\5,  Elle  est  très-plastique  et  très-fu- 
sible, elle  donne  à  la  pâte  le  liant  nécessaire,  mais  aussi  la 
couleur  jaunâtre  qu'on  lui  reproche  5  on  peut  la  cuire  au  dégourdi 
en  un  grès  très-dur  qui  ne  prend  que  0,08  de  retraite; 

ii*  Le  felspath  de  Frosasco. 

Il  donne  à  la  couverte  le  ton  grisâtre  ou  verdàtre  qu*elle  pré- 
sente quelquefois. 

4°  Le  talc  blanc  fibreux ,  abandonné  dans  la  suite  à  cause 
des  frais  qu^entraînait  sa  préparation  ; 

5"  Le  q  u  a  r  z  de  C  u  m  i  a  n  e» 

Ces  matériaux  étaient  employés  dans  les  proportions  suivantes  : 

Pour  les  pâtes. 

Magnésite  de  Baldissero 28 

Argile  de  Barge 9 

Felspatli  de  Frosasco 7 

Quarz  de  Cumiane 28 

Tessons  de  porcelaine  cuite  ne  renfermant  que  10  de  magnésKe.  28 

100 

Il  faut ,  pour  donner  à  cette  pâte  la  plasticité  nécessaire  au  fa- 
çonnage, la  broyer  très-finement  et  pendant  longtemps. 

Sa  retraite  est  considérable  et  va  suivant  le  degré  du  feu  de  1 4 
jusqu'à  28  p.  0/0.  M.  Gioanetti  l'avait  annoncé  encore  plus  con- 
sidérable, mais  avec  une  autre  composition.  La  pâte  qu'il  a  en- 
voyée ,  mise  au  feu  du  dégourdi  de  Sèvres  a  pris  0,02  de  retraite  ; 
au  grand  feu ,  mais  à  la  voûte ,  partie  du  four  où  le  feu  est  le 
moins  fort,  elle  a  bien  cuit  et  a  pris  0,24  de  retraite;  plus  bas 
elle  a  eu  trop  de  feu  et  a  pris  0,28  de  retraite.  Elle  est  donc  un 
peu  plus  fusible  que  la  pâte  de  Sèvres. 

La  couverte  était  composée  de 

Felspatii  de  Frosasco 75 

Tessons  de  porcelaine  cuite 25 

Cette  porcelaine  a  une  pâte  fine,  une  teinte  un  peu  jaunâtre; 
elle  est  peu  translucide. 

I^  couverte  également  jaunâtre  est  mal  étendue ,  et  comme 
ondulée  et  même  picotée,  ce  qui  lui  ôte  de  Téclat;  mais  elle  ne 
montre  aucune  tressaillure,  condition  importante. 
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Les  pièces  assez  bien  tournées,  généralement  minces,  sont  très- 
susceptibles  de  gauchir  par  Faction  du  feu,  ce  qui  vient  de  la 
plasticité  que  l'argile  de  Savoie  donne  à  la  pâte  et  de  la  grande  re- 
traite qu'elle  prend.  Mais  elle  résiste  très-bien  sans  se  fêler  aux 
changements  de  température ,  pourvu  qu'ils  ne  soient  pas  trop 
l)rusques. 

Enfin  cette  porcelaine  peut  être  peinte  et  dorée  avec  la  même 
perfection  que  la  belle  porcelaine  de  kaolin ,  quand  les  couleurs 
que  l'on  emploie  sont  d'une  bonne  qualité. 

C'était  donc,  comme  je  Tai  dit  au  commencement  de  cet  arti- 
cle ,  une  vraie  porcelaine  d'une  composition  toute  particulière  ^  et 
les  essais  assez  nombreux  que  j'ai  faits  à  Sèvres,  en  1809,  par 
les  ordres  de  M.  l'intendant  général  de  la  maison  de  l'empereur, 
m'ont  appris  qu'avec  la  magnésite  et  les  autres  matériaux  du 
Piémont  énumérés  plus  haut,  et  quelques  autres  matières  qu'on 
y  ajouterait ,  telles  qu'un  peu  de  carbonate  de  chaux ,  on  pourrait 
faire  une  porcelaine  presque  aussi  belle  que  celle  du  Limousin , 
et  qui,  cuisant  à  une  température  beaucoup  plus  basse  sans 
perdre  de  sa  qualité  de  solidité,  reviendrait  probablement  à  un 
moindre  prix. 

Néanmoins,  après  la  mort  de  M.  Gioanetti,  on  a  abandonné  ce 
mode  de  fabrication,  et  on  Ta  remplacé  en  établissant  à  Turin 
même  ,  une  fabrique  de  porcelaine.  C'est  en  i833  ,  que 
MM.  Dortu  et  Richard  ont  fondé  à  Turin ,  dans  le  faubourg  de 
Po ,  cette  manufacture  de  porcelaine  dure  occupant  40  à  45  ou- 
vriers. 

Le  kaolin  se  tire  de  Borgomanero,  dans  le  Navarrais  et  de  Val- 
duggia  dans  la  vallée  de  la  Sesia*,  il  est  jaunâtre,  mais  il  devient 
blanc  au  grand  feu,  sans  autre  altération. 

I/argile  de  Mondovi ,  de  Ronca ,  etc. 

Le  felspath  de  Cumiane  et  de  Cocane. 

Le  quarz  et  la  magnésite  de  Castella-Monte  dans  la  province 
dTvrée. 

Quoique  la  magnésite  soit  mentionnée  dans  cette  énuméra- 
tion  ,  je  ne  sache  pas  qu'on  en  ait  fait  comme  à  Vineuf  la  base 
de  cette  porcelaine. 
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Porcelaines  dures  espagnoles. 

Iji  fabrication  de  la  porcelaine  en  Espagne  a  été  constamment 
très-reslreinte.  On  a  cherché  depuis  quelques  années  à  y  intro- 
duire ,  avec  les  matériaux  du  pays ,  celle  de  la  porcelaine  dure 
ordinaire,  mais  ces  créations  sont  encore  trop  récentes  pour  nous 
présenter  de  ces  procédés  remarquables  qui  seuls,  dans  un  ou- 
vrage du  genre  de  celui-ci ,  peuvent  m'engager  à  les  men- 
tionner. 

Il  est  cependantdeux  sortes  de  fobrications  qui  ont  un  caractère 
particulier.  L'une  est  celle  de  la  porcelaine  tendre  k  la  manière 
de  Sèvres  ,  j'en  parlerai  au  chapitre  suivant;  Tautre  est  une  fa- 
brication de  porcelaine  dure  analogue  à  celle  de  Vineuf  en  Pié- 
mont. C'est  le  second  des  deux  seuls  exemples  de  porcelaine  à 
base  de  magnésite  que  je  connaisse. 

La  matière  terreuse  qui  en  fait  la  base  plastique  et  infusible 
est  de  la  magnésite  ou  silicate  de  magnésie,  qu'on  retire  de  la 
colline  de  Vallecas,  près  Madrid.  Elle  était  employée  comme 
kaolin  dans  la  fabrique  de  Retiro.  Mais  cette  fabrique  ayant  été 
détruite  par  les  effets  de  la  guerre ,  si  désastreuse  pour  tout  ce 
qui  est  un  produit  du  génie  humain,  je  n'ai  pu  avoir  aucun 
renseignement  sur  la  manière  dont  cette  matière  était  traitée  et 
employée. 

Elle  est  légère ,  tenace ,  d'un  blanc  grisâtre  qui  acquiert  par  le 
contact  de  l'air  un  ton  rosâtre  ;  très-peu  plastique,  elle  ne  devient 
susceptible  d'être  tnivaillée  qu'après  avoir  été  broyée  pendant 
longtemps  et  mêlée  avec  quelque  argile  plastique.  Au  grand  feu 
sa  retraite  est  considérable  comme  celle  de  la  magnésite  du 
Piémont;  elle  y  est  infusible. 

La  porcelaine  faite  avec  cette  terre  ressemble  beaucoup  à 
celle  qui  est  faite,  près  Turin  ,  avec  le  même  minéral.  Elle  est 
mince,  légère,  jaunAtre,  mal  glacée;  la  couverte  est  faite  aver 
du  felspath  de  Galice. 

Une  des  fabriques  nouvellement  établies  en  Espagne  est  celle 
de  Sargadelos,  près  la  ville  de  Mondonedo,  province  de  Galice. 
Elle  appartenait ,  en  i83o ,  à  M.  Ybanez.  Le  kaolin  et  le  felspath 
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viennent  tous  deux  de  Sargadelos  (voir  au  tableau  n"  VI,  l'analyse 
de  ce  feispath  n®  5 ,  et  au  tableau  n®  IV  celle  du  kaolin). 

Enfin,  M.  Sureda,  ancien  directeur  de  la  fabrique  de  porce- 
laine de  magnésite ,  établie  àRetiro,  près  Madrid,  et  détruite 
en  1812,  a  tâché  d'en  créer  une  autre  en  1827,  k  la  Moncloa, 
près  Madrid. 

Art.   IV  —  fabrication  ORIENTALE. 

Porcelaine  de  la  Chine. 

L'art  de  fabriquer  de  la  porcelaine  et  des  Poteries  dures ,  cuites 
à  très-haute  température  et  que  nous  appelons  des  grès-cérames, 
est  en  Chine  et  au  Japon ,  comme  on  le  verra  à  Thistoire  de  la 
porcelaine,  beaucoup  plus  ancien  que  sur  aucune  autre  partie 
de  la  terre  5  c'est  une  chose  admise  sans  exception.  Mais  quelle 
est  l'antiquité  de  cet  art?  A  quelle  époque  peut-on  faire  remonter 
ses  premiers  produits  bien  déterminés ,  c'est  une  question  très- 
controversée.  Je  n'ai  ni  l'intention  ni  les  moyens  de  la  discuter 
«t  d'en  chercher  la  solution ,  et  d'ailleurs  l'admission  générale 
du  premier  fait  importe  seule  à  mon  sujet. 

II  se  fait  en  Chine  de  la  porcelaine  dans  un  assez  grand  nombre 
de  lieux.  Les  principaux  sont  dans  les  provinces  de  Fou  Kien  et 
4e  Canton  ;  mais  les  porcelaines  qu'on  y  fait  sont  peu  estimées. 

Le  lieu  le  plus  célèbre  par  sa  porcelaine ,  est  un  village  de- 
venu ensuite  un  des  plus  gros  bourgs  de  la  Chine ,  nommé  King 
te  tching^  où  le  père  d'EntrecolIes  résidait  souvent,  en  17 12. 
<'e  lieu  célèbre  est  situé  près  de  Feou  leam ,  ville  qui  dépend' 
de  Jao  Tcheou.  Il  y  a ,  dit  ce  missionnaire ,  près  de  3, 000  fours 
à  porcelaine  dans  ce  bourg,  ce  qui  donne  à  cette  ville  pendant 
la  nuit  l'aspect  d'une  vaste  fournaise  à  plusieurs  cheminées. 

On  fabrique  aussi  à  Kaou  te  yaou  en  Corée ,  de  la  porcelaine 
qui  est  assez  estimée;  la  ville  de  Nan  chang  foo^  visitée  par 
Abel,  dans  son  ambassade  en  Chine  en  1816,  présente  un  vaste 
et  élégant  marché  de  porcelaine  des  plus  riches  et  des  plus 
variés  (*). 

La  porcelaine  antique  est  extrêmement  prisée  à  la  Chine.  On 

(»)  Abel  ,  Voyage  en  Chine ,  en  1816  et  1817,  p.  173. 
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sait  avec  quel  s*'nn  et  quelle  ardeur  od  recherchait  dans  les  dé- 
bris des  anciens  monuments,  an  f«jod d'anciens  puits,  etc.,  des 
pièces  de  porcelaine  du  temps  des  empereurs  yao  et  Chun.  Le 
mandarin  de  King  te  tchin  '^  faisait,  du  temps  où  le  père  d*En- 
trecolles  habitait  cette  ville,  des  imitations  de  vieille  porce- 
laine pour  la  donner  comme  antiquité  à  ses  protecteurs  auprès 
de  Tempereur.  Ce  missionnaire  décrit  même ,  et  très  en  détail , 
la  manière  dont  s'y  prenait  ce  mandarin  pour  donner  à  sa  fausse 
porcelaine  une  apparence  trompeuse  de  réalité. 

La  porcelaine  s'appelle  en  chinois  Tse  ki. 

Le  père  d'Ejitiecolles  dit  positivement  : 

La  matière  (  pâte  )  de  la  porcelaine  se  compose  de  deux  sortes 
de  terre. 

L'une  appelée  Pe  tun  tsé. 

L'autre  se  nomme  hao  lin. 

Le  kaolin  est  parsemé  de  corpuscules  qui  ont  quelque  éclat. 

Le  Petun  tsé  est  simplement  blanc ,  très-fin  au  toucher ,  il  faut 
ajouter,  d'après  ce  qu'il  dit  plus  bas,  que  c*est  quand  il  a  été 
finement  broyé. 

L'un  et  l'autre  sont  apportés  aux  fabriques  (et  il  cite  celle  de 
King  te  tchin)  en  forme  de  brique.  La  pièce  que  possède  le 
musée  de  Sèvres  faisait  partie  d'un  de  ces  parallélipipèdes. 

Le  Petun  tsé  dont  le  grain  est  si  fin ,  vient  des  plus  durs  ro- 
chers, on  l'extrait  des  carrières.  La  bonne  pierre  doit  tirer  un  peu 
sur  le  vert. 

11  décrit  ensuite  l'exploitation  et  la  préparation  mécanique  du 
Petun  tsé.  Nous  pouvons  le  suivre  sur  la  PI.  xlïï  ^Jig.  i.  On  ex- 
trait les  fragments  avec  la  masse  et  la  pointrolle  -,  on  voit  parti- 
culièrement en  B  un  ouvrier  qui  détache  upe  pièce  du  rocher 
en  frappant  de  sa  main  sur  la  pointrolle  quil  tient  de  la  main 
gauche  exactement  comme  le  font  les  mineurs  européens. 

On  met  les  morceaux  détachés  dans  des  mortiers  où,  par  le 
moyen  de  certains  leviers  mus  par  l'eau  et  dont  la  tête  est  de 
pierre  armée  de  fer ,  on  les  pulvérise  ;  c'est  notre  bocard  ;  on  le 
voit  très-bien  représenté^/j.  a  en  A. 

(<)  M.  SUnislas  JuUien  écrit  Kin-tc -tchin. 
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On  jette  cette  poussière  dans  un  grand  bassin  rempli  d'eau , 
fig,  3  A,  où  on  l'agite  fortement  avec  une  pelle  de  fer.  Après 
quelques  moments  de  repos  la  partie  la  plus  grossière  s'est  préci- 
pitée au  fond  du  bassin  et  la  plus  fine  reste  suspendue,  en  don- 
nant à  Teau  Taspect  d'une  crème.  L'ouvrier  B  Tenlève  et  on  la 
verse  dans  un  autre  bassin  C  (*)  ;  on  remue  ainsi  la  poussière  de 
Petun  tsé  précipité  au  fond  du  bassin  A  jusqu'à  ce  que  Teau  en 
sorte  à  peu  près  claire ,  et  on  reporte  au  bocard  le  résidu 
grossier. 

Quant  à  la  partie  fine  obtenue  par  décantation  et  jetée  dans  le 
second  bassin ,  elle  se  précipite  lentement  dans  le  fond  de  Teau  ; 
on  décante  celle-ci  qui  est  claire,  on  retire  cette  partie  très-fine 
sous  forme  d'une  pâte  qu'on  raffermit  dansdes  moules^  ces  moules 
sont  des  espèces  de  caisses  à  fond  de  brique  sur  lequel  est  éten- 
due une  toile.  C'est  sur  cette  toile  qu'on  répand  la  matière  en 
forme  de  bouillie  épaisse ,  on  la  recouvre  d'une  autre  toile  qu'on 
charge  de  briques  qui  par  leur  pression  font  écouler  l'eau.  C'est, 
comme  on  voit,  la  presse  à  pâte  donnée  il  y  a  dix  ans  comme 
une  invention. 

Cette  masse  étant  raffermie ,  on  la  coupe  en  petits  carreaux  ou 
briquettes,  et  on  la  met  ainsi  dans  le  commerce. 

Sa  forme  et  sa  couleur  lui  ont  fait  donner  le  nom  de  Pe- 
tun tsé, 

L  e  k  a  o  1  i  n  (•)  se  trouve  en  mine  assez  profonde  dans  l'in- 
térieur de  certaines  montagnes  qui  sont  couvertes  en  de- 
hors d'une  terre  rougeâtre  (*).  On  y  trouve  par  gru- 
meaux la  matière  en  question  qu'on  façonne  en  briquettes 
comme  on  le  fait  pour  le  petun  tsé.  L'auteur  revient  sur  les  pe- 
tites parties  argentines  qui  paraissent  être  du  Mica. 

(1)  Je  ne  décris  pas  la  planche,  mais  Je  suis  la  description  du  père  d'EntrccolIes, 
i-n  l'appliquant  aux  planches  que  je  donne. 

En  général  j'ai  employé  le  plus  que  j*ai  pu  les  phrases  et  les  expressions  du 
père  d'Entrecolles^  je  ne  les  ai  remplacées  que  quand  J'étais  parfaitement  sûr  des 
équivalents. 

(')  R.  Morrison  dit  que  Kaoulin  est  le  nom  d'une  colline  située  à  l'est  de  la 
ville  de  King  te  tchin  qui  appartenait  à  quatre  personnes  nommées  fVang , 
Loo  y  Fung  et  Fang,  ces  noms  sont  encore  gravés  sur  les  briquettes  de  kaolin. 

(*)  Voir  à  quoi  J'ai  rattaché  cette  observation  dans  mon  mémoire  sur  les  kaolins , 
Archiv.  du  Mus.  d'hist.  nat.,  1830 , 1. 1 ,  page  291. 
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J'ai  donné  dans  le  tableau  n°  IV  annexé  au  chap.  Il,  et  cité"" 
p.  43)  les  caractères  extérieurs  et  les  résultats  du  l'analyse  fies 
ëchantillons  de  matière  à  porcelaine  de  la  Cliiae  et  du  Japon  que 
le  muiiée  céramique  de  Sèvres  possède. 

Ce  kaolin  vient  de  Darcet  ;  c'est  une  portion  de  brîquelle  qui 
porte  en  caractère  chinois  une  inscription  difficile  à  lire ,  que 
H.  Jullien  croit  vouloir  dire  ancienneté,  c'est-i)-dirc  pâle  an- 
cienne? sa  plasticité  est  très-faible. 

Exposé  seul  à  notre  grand  feu,  il  s'est  amolli ,  ses  an^tes  ont 
été  ëmoussées ,  mais  il  n'a  pas  fondu. 

On  voit  parles  analyses  tant  empyriques  que  rationnelles  de 
MM.  Laurent  et  Malaguti,  que  ce  Itaoiin  renferme  bien  plus  de. 
silice  et  bien  moins  d'alumine  que  nos  kaolins  européens. 

L'analyse  de  la  porcelaine  de  Oiine  s'accorde  assez  bien  avec 
la  nature  plus  siliceuse  de  ce  prétendu  kaolin. 
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pourrait  faire  présumer  que  ce  prélendu  kaolin  psi  dn  la  paie  de  porcelaine.  Son 
timbre.  anri«nnelé,  ae  rapporlerail  beaucoup  mleui  A  une  paie  de  porcelaine 
qu'ï  (lu  kaolin. 

C'est  du  kaolin  que  la  porcelaine  tire  toute  sa  fermeté ,  disent 
les  Chinois,  il  en  est  comme  le  nerf  ( probablement  la  plasticité 
de  la  pAte  et  sa  solidité  au  feu  }.  Au  sujet  de  la  tentative  que 
firent  sans  sucr^ès  des  Européens,  de  fabriquer  de  la  porcelaine 
avec  du  petun  tsé  seul,  les  Chinois  disaient  :  «  Ils  voulaient  avoir 
un  corps  dont  les  chairs  se  soutinssent  sans  ossements  ;  »  ce  qui 
semble  indiquer  clairement  la  fusibilité  du  pettoi  tsé ,  de  nature 
Tel  spath  iqu  e ,  et  l'in  fusibilité  du  kaolin. 

Le  traisième  ingrédient  de  la  porcelaine  est  ce  que  le  père 
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d'Entrecolles  appelle  l'huile  qu'il  rend  ensuite  synonyme  de 
vernis  {tsi)^  mot  qui  pour  nous  Test  de  couverte. 

On  tire  cette  matière  qui ,  à  ce  qu'il  paraît ,  se  met  dans  le 
commerce  déjà  délayée  dans  Teau^  de  la  même  pierre  que  le 
petuti  tsé  Q) ,  mais  de  celle  qui  est  la  plus  blanche  et  seulement 
avec  des  taches  vertes  ou  roussâtres. 

Cette  glaçure  ou  couverte  ou  vernis  (en  chinois /e/i)  se  tire 
des  roches  les  plus  blanches  ]  on  la  lave  bien  ,  puis  on  la 
prépare  comme  le  petun  tsé ,  mais  on  y  ajoute  sur  cent  parties 
une  partie  d'une  pierre  semblable  à  l'alun,  et  qu'on  nomme 
che-hao.  Il  faut  le  faire  rougir  au  feu,  puis  le  piler.  On  a  soin 
d'entretenir  le  mélange  toujours  liquide.  On  fait  ensuite  des 
cendres  de  chaux  et  de  fougères  en  faisant  brûler  celles-ci  avec 
des  lits  de  calcaire^  sur  loo  livres  de  cette  cendre,  qui  paraît  être 
(le  la  chaux  vive ,  on  ajoute  un  tiers  de  che-kao.  On  agite  le  tout 
et  on  recueille  encore  la  partie  surnageant  qu'on  met  dans  un 
bassin  distinct  5  elle  s'y  précipite  et  s'y  réunit  en  forme  de  pâte  ; 
c'est  la  seconde  partie  de  la  glaçure  qu'on  met  avec  lo  de  la 
première  ^  le  mélange  doit  être  bien  homogène. 

Il  paraît  clair  jusqu'à  présent  que  la  pâte  est  faite  de  kaolin  ^ 
qui  est  la  terre  à  laquelle  nous  donnons  ce  même  nom,  et  de  petun 
tsé  qui  est  le  felspath  broyé ,  et  que  la  couverte  se  compose  d'un 
felspath  choisi  et  finement  broyé  qu'on  appelle  v  e  r  n  i  s  d  e 
pierre,  auquel  on  ajoute  du  che-hao  (  qui  est  très-certainement 
du  gypse  (•)),  de  la  chaux  et  de  la  potasse  provenant  de  la  cendre 
de  fougère. 

Pour  confectionner  la  pâte,  on  lave  de  nouveau  le  petun  tsé 
elle  kaolin,  rejetant  les  résidus  sableux  qui  résultent  de  ce  la- 
vage ',  on  mêle  ces  deux  matières  par  moitié,  par  tiers  ou  par  quart 


(1)  Le  père  d'Entrecolles  dit  :  «  Outre  la  barque  chargée  de  petun  tsé  et  de  kaolin^ 
»  on  en  trouve  encore  d'autres  remplies  d'une  substance  blanchâtre  et  liquide.  » 

Ne  pas  oublier  que  le  petun  tsi  n*est  pas  le  Telspath  en  roche ,  mais  en  poudre 
et  en  parallélipipèdc. 

(*)  L'échantillon  que  possède  le  Muséum  d'histoire  naturelle  et  celui  de  la 
manuracture  royale  de  Sèvres,  viennent  de  M.  de  Jussieu  qui  le  tenait  de  Van- 
dermonde,  lequel  l'avait  reçu  de  la  Chine  avec  l'étiquette  en  chinois  qui  se  lit 
en  français  che  kao  \  c'est  un  gypse  strié. 
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de  kaolin  sur  deux  tiers  ou  trois  quarts  de  petun  tsé,  suivant  la 
qualité  de  la  porcelaine  qu'on  veut  faire. 

On  marche  et  on  foule  ce  mélange  dans  un  bassin  bien  pavé 
et  cimenté  ;  il  est  probable  que  ce  pétrissage  au  pied  ou  mar- 
chage  que  le  père  d'EntrecoUes  dit  être  très-fatigant,  s'opère 
quelquefois  par  des  buffles,  c'est  ce  que  parait  l'eprésenter  la 
fig.  4  ^e  la  planche  XLii. 

On  tire  de  cette  masse  de  pâte  de  plus  petites  masses  qu'on 
pétrit  de  nouveau  et  qu'on  roule  sur  des  plaques  d'ardoises. 

D'après  les  notes  du  père  Duhalde ,  on  découvrit  assez  récem- 
ment une  pierre  tendre  qu'on  nomme  lioa  chc ,  et  qu'on  a  em- 
ployée quelquefois  en  place  de  kaolin ,  en  lui  faisant  subir  toutes 
les  préparations  de  cette  argile.  Cette  pierre  est  évidemment  de 
la  stéatite.  Les  échantillons  qui  font  partie  de  la  collection  citée 
plus  haut  et  étiquetés  en  chinois  hoa  chc,  ne  peuvent  me  laisser 
aucun  doute.  Ce  hoa  ché  a  même  le  singulier  caractère  des 
magnésites  qui  est  de  prendre  au. bout  de  quelque. temps  une 
teinte  rosàtre  sur  toutes  ses  faces  exposées  à  l'air.  La  porcelaine 
faite  avec  cette  terre  est  rare  et  plus  chère  que  les  autres  ;  elle  a 
un  grain  plus  tin  et  elle  est  plus  légère  5  mais  on  s'en  sert  sur- 
tout pour  tracer  avec  le  pinceau  quelques  dessins  sur  la  porce- 
laine crue  ,  avant  de  la  mettre  en  couverte.  Ces  dessins  d'une 
blancheur  différente  de  la  pâte,  présentent  un  mode  de  décoration 
d'une  harmonie  particulière. 

La  pâle  est  préparée  pour  être  façonnée  soit  sur  le  tour,  soit 
sur  ou  dedans  des  moules ,  suivant  la  forme  de  la  pièce. 

On  voit  qu'il  y  a  l'opération  de  Tébauchage,  du  moulage  à  la 
housse  et  du  tournassage,  opérations  qui  paraissent  se  faire  par 
une  succession  d'ouvriers. 

La  fig.  2  de  la  PI.  xuii  représente  très-bien  Tébauchage  ;  la 
fig.  i"  le  tournassage,  mais  moins  certainement ,  car  on  ne  voit 
entre  les  mains  des  ouvriers,  ni  estèque  ni  tournassin. 

On  remarque  beaucoup  de  ressemblance  entre  le  tour  et  celui 
de  nos  Potiers  de  terre  et  de  grès.  La  tête  du  tour  A  se  trouve 
entre  les  jambes  du  tourneur  5  il  a  un  aide  B  pour  faii'c 
tourner  sa  roue  C  ,  qui  est  comme  dentelée ,  tantôt  avec  le  pied 
fig.  I ,  et  alors  l'aide  se  tient  en  équilibre  au  moyen  d'une  corde 
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attachée  au  plancher  (B ,  fig.  i),  tantôt  avec  la  main  B,  fig.  2, 
où  l'aide  est  seulement  accroupi ,  tantôt  avec  une  corde  enroulée 
sur  la  circonférence  de  la  roue ,  et  dans  ce  cas  l'aide  B  est  assis, 
âg.  3.  Cette  corde  est  plate ,  comme  une  sangle  ,  Taide  B  la  tient 
par  les  deux  bouts,  et  tirant  et  lâchant  alternativement  chaque 
bout,  il  imprime  à  la  roue  C  un  mouvement  rapide  de  rotation. 
Dans  les  grands  vases  qui  se  font  en  deux  ou  plusieurs  pièces,  les 
anses  et  les  ornements  en  relief  se  collent  avec  de  la  barbotine. 
On  dit  que  les  moules  sont  faits  avec  une  terre  jaune  et  grasse, 
mais  pour  détacher  la  pièce  qu'on  y  a  moulée  en  pâte  de  porce- 
laine ,  il  faut  approcher  le  moule  du  feu ,  ce  qui  fait  supposer 
qu'il  n'est  pas  fait  d'une  terre  très-absorbante.  Ces  moules  durent 
très- longtemps. 

Couverte.  —  La  manière  de  mettre  les  pièces  en  couverte , 
très-clairement  décrite ,  nous  apprend  qu'elle  diffère  assez  nota- 
blement de  la  nôtre. 

11  est  bien  établi  maintenant  que  les  Chinois  ne  font  pas  dé- 
gourdir la  porcelaine  pour  lui  donner  la  couverte  ,  leur  pâte  sé- 
chée  a  assez  de  ténacité  pour  être  maniée  et  humectée  sans  être 
ni  brisée  ni  délayée. 

La  couverte  se  met  par  aspersion  et  par  immersion, 
ce  sont  les  expressions  du  père  d'Entrccolles.  Supposons  une 
tasse  -,  on  la  prend  par  le  dehors  en  la  tenant  de  biais  au-dessus 
du  bassin  où  la  couverte  est  délayée,  on  en  jette  dedans  autant 
qu'il  en  faut  pour  l'arroser,  c'est  l'aspersion.  Pour  le  dehors  ou 
procède  par  immersion  en  la  plongeant  dans  la  couverte.  Comme 
le  pied  est  resté  massif  on  reporte  après  cette  opération  la  tasse 
sur  le  tour  pour  creuser  le  pied.  On  y  place  une  marque  en  cou- 
leur et  on  donne  une  couche  de  couverte  à  la  partie  mise  à  nu. 

Quelquefois  les  pièces  sont  si  délicates  quion  ne  pourrait  les 
mettre  en  couverte  sans  les  briser  ^  aloi-s  on  met  la  couverte  par 
insufflation  comme  certains  fonds  de  couleur ,  en  imprégnant  de 
couverte  une  gaze  tendue  à  l'extrémité  d'un  tuyau  de  bambou 
et  soufflant  par  l'autre  extrémité  du  tuyau  i,  4  ^^  jusqu'à  8  fois 
pour  détacher  la  couverte  de  la  gaze  et  en  asperger  la  pièce 

(  DdHALDE  et  MOSBISON  ^. 

La  porcelaine  est  alors  prête  à  cuire ,  on  la  transporte  aux 
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fours  qui  sont  ordinairement  situés  dans  une  partie  de  la  ville 
assez  éloignée  des  ateliers.  Les  ouvriers  portent  en  équilibre  sur 
leurs  épaules  deux  planches  longues  chargées  de  porcelaine  ,  ils 
les  portent  presque  toujours  sans  accident  par  des  rues  très-peu- 
plées ,  aux  fours  situés  souvent  à  une  assez  grande  distance  des 
ateliers  de  façonnage.  Le  missionnaire  s'étonne  avec  raison  de 
cette  adresse  qui ,  en  raison  du  chemin  embarrassé  qu'ils  sont 
obligés  de  faire,  est  égale  à  celle  de  nos  ouvriers  qui  portent  ces 
planches  sur  la  paunie  de  la  main  renversée ,  comme  on  le  voit 
PI.  XLvi,y%.  4- 

Les  étuis  ou  cazettes  sont  faits  avec  trois  sortes  d'argiles 
qu'on  réunit  dans  des  proportions  convenables  •,  Tune  d'elles  s'ap- 
pelle Lao'tou ,  c'est  une  terre  forte ,  une  autre  qui  est  onctueuse 
se  nomme  Yeou  (ou;  elles  ne  vont  que  3  ou  4  fois  au  feu.  On 
lie  les  étuis  fendus  avec  des  cercles  d'osier. 

Il  paraît  qu'on  ne  fait  pas  les  cazettes  ou  étuis  ronds  sur  le  tour, 
mais  qu'elles  sont  façonnées  à  la  main  avec  des  colombins, 
comme  cela  se  pratique  encore  par  les  Potiers  dans  certains  pays 
peu  avancés  dans  les  arts  ^  c'est  du  moins  ce  qu'indiquent  assez 
clairement  les //g:.  4  A  de  la  PI.  XLiii.  On  voit  en  B  l'ouvrier  qui 
malaxe  la  masse  de  pâte  à  cazette ,  et  en  C  celui  qui  porte  les  bal- 
lonsdont  on  forme  lescolombins,  à  l'ouvrier  Aqui  fait  les  cazettes. 
Leur  fond  est  saupoudré  de  sable  et  de  poussière  de  kaolin ,  pour 
que  les  grandes  pièces  n'y  adhèrent  pas.  Les  étuis  disposés  en 
piles  se  servent  mutuellement  de  couvercles  ;  les  grandes  pièces 
ont  un  étui  à  elles  seules^  les  petites  comme  tasses  ,  pots  à  sucre, 
se  réunissent  plusieurs  dans  un  même  étui ,  mais  pour  qu'elles  ne 
se  déforment  pas ,  chacune  est  placée  sur  un  petit  rondeau  égale- 
ment terré.  L'encastage  proprement  dit  se  fait  avec  des  précau- 
tions toutes  particiilières ,  car  les  pièces  ayant  été  mises  en  cou- 
verte sont  d'une  grande  fragilité.  L'ouvrier  encasteur  ne  touche 
pas  à  la  pièce,  mais  il  l'enlève  avec  un  cordon  qui  T entoure  et 
qu'il  tient  d'une  main,  tandis  qu'il  tientde  l'autre  mainune  petite 
fourchette  de  bois  à  2  branches  un  peu  courbées  auxquelles  sont 
attachés  les  deux  autres  bouts  du  cordon.  Il  pose  alors  avec 
beaucoup  de  précaution  ,  d'adresse  et  de  célérité,  la  pièce  dans 
l'étui  sur  son  rondeau  particulier. 
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Les  f o  u  r  s ,'  à  en  juger  par  les  figures  que  j'ai  vues  et  que  je 
donne  ici  (PI.  XLiv  et  PI.  xvii,  fig,  9  et  10),  ont  la  forme 
d'espèces  de  cloches  qui  n'avaient  autrefois ,  c'est-à-dire  avant 
17 12,  que  a  mètres  de  largeur  ;  ils  sont  placés,  fig,  i  A,  B,  C, 
à  la  suite  les  uns  des  autres,  au  nombre  de  3  à  5 ,  sur  un  terrain 
montant  et  communiquent  entre  eux.  A  l'extrémité  inférieure 
de  cotte  série  se  trouve  le  foyer  ou  alandier  D  à  3  bouches  anté- 
rieures et  une  latérale  \  il  paraît  servir  aux  5  chambres  ;  au 
sommet  de  chacune  d'elles  sont  cinq  ouvertures  ou  cameaux  A , 
li,  C,  pour  le  dégagement  des  produits  de  la  combustion. 

Les  figures  A,  B,  C,  de  la  PI.  XLiv ,  tirées  des  livres  chinois ,  et 
^^  fig.  10  A  de  la  PI.  xvii ,  faite  d'après  un  dessin  des  fours  de 
King-te-tchin  envoyé  autrefois  à  M.  Bernard  de  Jussieu ,  s'accor- 
dent bien  entre  elles ,  mais  point  du  tout  avec  la  description  don- 
née par  le  père  d'Entrécolles  qui  convient  au  contraire  parfaite- 
ment à  la  forme  des  anciens  fours  de  Saxe  et  encore  mieux  à 
celle  des  fours  à  grès. 

II  dit ,  en  rendant  en  langue  plus  technique  ses  expressions  : 

((  Les  fourneaux  sont  présentement  plus  grands  qu'autrefois , 
»  ils  sont  hauts  de  deux  brasses  et  ont  près  de  4  brasses  de  pro- 
»  fondeur,  c'est-à-dire  de  largeur.  La  voûte  est  assez  épaisse  pour 
»  qu'on  puisse  marcher  dessus  ,  c'est  une  voûte  allongée  qui 
')  se  rétrécit  à  mesure  qu'elle  s'approche  du  gi^and  soupirail  (  la 
«  cheminée  qui  est  à  l'extrémité  ).  » 

Il  y  a  à  l'extrémité  opposée  à  la  cheminée  un  foyer  de  toute  la 
largeur  du  four,  c'est  Talandier  qui  paraît  être  en  forme  de  fosse  , 
car  on  met  un  plancher  dessus  pour  passer  quand  on  enfourne. 

1^  sol  du  four  est  garni  d'une  couche  épaisse  de  gravier  pour 
y  asseoir  solidement  les  piles  d'étuis;  les  piles  du  milieu  ont 
environ  2  mètres  3  décimètres  ;  les  deux  étuis  du  bas  de  chaque 
pile,  celui  qui  la  termine  et  ceux  qui  sont  sous  la  cheminée 
sont  vides,  parce  que  la  porcelaine  n'y  cuirait  pas;  on  place  au 
milieu  la  porcelaine  la  plus  fine,  la  plus  grossière  dans  le  fond, 
et  à  l'entrée  près  du  foyer  celle  dont  la  couverte  est  la  plus  dure. 
Les  piles  sont  liées  avec  des  accots. 

Quand  l'enfournement  est  fait  on  mure  la  porte,  probablement 
latérale ,  n'y  laissant  que  l'ouverture  nécessaire  pour  y  jeter  le 
IL  28 
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bois.  On  commence  par  le  petit  feu  qui  dure  24  heures,  penâani 
le  grand  feu  deux  hommes  jettent  continuellement  du  bois  dans 
)e  foyer.  U  y  a  sur  ce  four  5  petites  ouvertures  qui  sont  comme  les 
yeux ,  on  les  couvre  de  quelques  pots  cassés.  Lorsqu'on  présume 
q'io  la  porcelaine  est  cuite,  on  découvre  celle  de  ces  ouvertures 
qui  est  près  de  la  cheminée ,  et  avec  une  pincette  on  ouvre  un 
étui  pour  juger  Tétat  de  la  cuisson  -,  si  elle  est  complète,  on  cesse  le 
feu  et  on  mure  entièrement  la  porte.  On  défourne ,  suivant  le 
volume  des  pièces  cuites ,  3  ou  5  jours  après  Fextinction  du  feu. 
En  consultant  la^gr.  3  de  la  PI.  XL  qui  représente  un  ancien 
four  d'Allemagne  avec  son  enfournement,  la  fig,  3  de  la 
PL  xxxviii,  qui  représente  un  four  à  grès  de  Saveignies,  et  la 
fig,  '2  qui  représente  un  four  à  grès  allemand  ,  on  reconnaîtra 
que  la  description  du  père  d'Entrecolles  s'applique  très-bien  à 
ces  fours ,  et  que  nos  figures  des  fours  chinois  représentent  très- 
probablement  des  fours  plus  anciens  que  ceux  que  décrit  ce  mis- 
sionnaire. (Voyez  Additions,  T.  11,  p.  |724.) 

Porcelaine  du  Japon. 

Nous  avons  encore  bien  moins  de  renseignements  sur  la  fa- 
brication de  la  porcelaine  au  Japon  que  sur  celle  de  la  Chine, 
à  peine  même  pourrai-je  donner  des  caractères  sûrs  pour 
distinguer  ces  deux  porcelaines,  car  les  réponses  que  m'ont 
laites  les  personnes  qui  prétendaient  savoir  parfaitement  les  dis- 
tinguer, loin  de  m'avoir  éclairé ,  m'ont  plutôt  jeté  dans  Tincer- 
tiiude  par  la  contradiction  qui  est  résultée  des  caractèi*es 
attribués  aux  échantillons  de  ces  deux  porcelaines  qui  sont 
dans  le  musée  céramique  de  Sèvres.  Je  présenterai  à  la  fin 
de  cet  article  la  série  des  caractères  distinctifs  qu'on  donne  de 
chacune  de  ces  porcelaines. 

Quelques  personnes,  telles  que  Gersaint,  grand  appréciateur 
(î  objets  de  curiosités  en  174^5  mettent  la  porcelaine  du  Japon 
:iu-dessuî^  de  celle  de  la  Chine  pour  la  finesse  et  la  blancheur  de 
la  pAte,  le  beau  glacé  de  la  couverte,  le  fini  des  dessins,  et 
li*^  couleurs  (jui  sont  plus  en  relief  (*). 

{',1  On  a  ih'ja  donné  à  rjriicic  de  grès  cérame,  page  238 ,  la  comparaison  de 
aux  de  la  Chine  cl  du  J;ipon. 
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La  porcelaine  se  fabrique,  d'après  Kempfer,  dans  un  village 
nommé  Swota  et  à  Urisyno  dans  la  province  de  Fisen. 

Les  matières  à  porcelaine  que  j'ai  vues  entre  les  mains  de 
M.  Siébold  et  dont  il  a  donné  quelques  fragments  au  musée  de 
Sèvres,  sont  bien  différentes  de  tout  ce  que  je  connais. 

La  pierre  dite  à  porcelaine  s'extrait  de  l'île  d'Amaxa.  Elle  res- 
semble à  une  leptinite  ou  à  un  pétrosiiex  jaspoïde  qui  renferme- 
rait quelques  grains  de  felspath  décomposé,  elle  se  laisse  rayer 
par  l'acier. 

J'en  ai  fait  connaître,  dans  le  tableau  n®  IV  du  I*'  livre,  la  com- 
position ,  résultant  de  l'analyse  feite  par  M.  Malaguti.  Je  la  ré- 
pète ici. 

Silice." 75,9« 

Alumine 20,» 

Chaux 0,6 

Potasse 3,5 

Cette  pierre ,  absolument  inaltérable  au  feu  de  porcelaine , 
pilée  et  lavée ,  donne  la  terre  à  porcelaine. 
Je  doute  que  ce  soit  là  le  seul  ingrédient  de  la  porcelaine  du 

Japon  ,  mais  j'en  possède  trop  peu  pour  faire  à  cet  égard  aucun 
essai  concluant. 

Suivant  M.  Siébold  la  porcelaine  actuelle  est  beaucoup  plus 
épaisse  et  plus  lourde  que  Tancienne ;  j'ai  vu  en. effet  dans  sa 
collection  des  pièces  de  ces  temps  anciens,  d'une  légèreté  et 
(l'une  ténuité  tellement  remarquable,  qu'on  est  obligé  declisser 
(Ml  filaments  de  bambous  avec  une  délicatesse  infinie ,  de  petites 
tasses  minces  comme  une  coque  d'œuf.  11  a  donné  au  musée 
céramique  de  Sèvres  2  échantillons  de  ces  admirables  petites 
pièces. 

Caractères  comparés  des  porcelaines  et  des  &réB  de  la 
chine  et  du  Japon. 

Gn  s'accorde  généralement  à  attribuer  aux  porcelaines  di 
Japon  plus  de  blancheur,  un  glacé  de  couverte  plus  complet  et 
plus  de  translucidité  qu'à  celles  de  la  Chine  ^  aux  peintures  qui  les 
ornent  un  goût  moins  bizarre ,  moins  chargé ,  plus  près  de  Timi* 
tatîon  naturelle  des  objets-,  elles  sont  d'un  travail  plus  fin.  Les 
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couleurs  ont  plus  àe  relief  comme  aussi  plus  d'éclat.  Cependant 
beaucoup  de  porcelaines  que  l'on  n'hésite  pas  d'attribuer  h  la 
t'J\\ne ,  réunissent  toutes  ces  qualités  <i  un  degré  très-éniinent. 

Il  paraît  moins  difficile  d'ét&blir  les  différences  qui  caracté- 
risent les  grès-céramea  (Ituccaro)  du  Japon  ;  ils  se  font  recon- 
naître par  une  pâte  légère  et  dure,  à  texture  fine,  d'une 
couleur  rougeâtre  claire,  tachetée  de  petits  points  ferru^neux  \ 
ils  sont  quelquefois  engobés  d'ai'gile  blanche  et  enduits  d'un 
vernis  ou  vitreux  ou  métallifère  ?  Ceux  que  l'on  attribue  à  la 
Chine  sont  diversement  colorés  en  jaunfitre,  en  rougeAtre  .  en 
brun  violâtre  et  ordinairement  ornés  de  reliefs  d'un  travail 
quelquefois  trés-iiche  et  très-soigné j  la  pflte  paraît  avoir  été 
très-liante.  Ils  sont  pour  la  plupart  dépourvus  de  tout  enduit  vi- 
treux ,  ou  si  par  exception  il  s'en  rencontre  qui  aient  une  gla- 
çure ,  elle  est  opaque  et  parait  appartenir  à  la  classe  des  émaux 
stannifèies  ;  il  y  en  a  de  peints  avec  des  couleurs  de  celte  sorte , 
Irês-vives.  Un  autre  genre  d'émaillage  très-remarquable  et  qui 
appartient  exclusivement  à  la  Cliiue  est  celui  qui  semble  résul- 
ter de  l'emploi  d'une  matière  feldspathique  et  que  Ton  voit  par- 
tiellement appliquée  sur  des  figures  d'animaux  en  pâte  d'un 
brun  foncé. 

Porcelaines  de  la  Cliinc  et  du  Jupon. 


QnaUtéa  et  particularités. — On  remarque  dans  la  porce- 
laine de  la  Chine  et  du  Japon  des  particularités  assez  frappantes 
dont  plusieurs  sont  de  réelles  qualités  ;  je  vais  les  parcourir.  Cette 
revue  dont  l'objet  ne  peut  pas  toujours  se  représenter  clairement 
à  la  pensée  des  personnes  qui  n'ont  point  vu  beaucoup  de  ces 
porcelaines  orientales  ou  qui  ne  les  ont  pas  examinées ,  appellera 
leur  atlectioQ  ,lorsqu'elle£auront  occasion  d'en  voir,  et  complé- 
tera l'histoire  particulière  de  ces  porcelaines. 

La  p&ic  est  rarement  d'un  beau  blanc  ;  on  prétend  que  le  beau 
blanc  de  crème  dont  sont  faites  plusieurs  figurines  émaillécs  et 
qui  approche  un  peu  de  celui  de  Saxe  et  de  celui  de  Sèvres,  ne 
se  fait  plus,  du  moins  aussi  parfaitement.  Son  ton  ordinaire  tire 
sur  le  grisâtre  et  sa  oouverle  sur  le  verdèlre,  La  pâte  a,  en  gë- 
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ncral,  peu  de  translucidité  :  elle  est  dure  ,  assez  cassante,  et  ne 
peut  aller  sur  le  feu  qu'avec  de  grandes  précautions. 

11  payait  que  crue  elle  avait  une  grande  plasticité,  c'est  ce 
que  nous  indiquent  les  figures  des  planches ,  par  la  manière  dont 
les  Chinois  tournent  les  pièces  ,  c'est  ce  que  doivefrt  nous  &ire 
présumer  les  énormes  vases  d'une  seule  pièce  qu'ils  font  et  dont 
les  échantillons  qu'on  apporte  en  Europe  présentent  peu  de  ces 
défectuosités  qui  n'échappent  pas  à  l'œil  d'un  praticien,  mais  qui 
n'arrêteraient  pas  leur  transport  en  Europe ,  telles  que  le  vissage, 
les  ondulations ,  même  de  légères  fissures  ou  une  tendance  au 
gauchissement. 

Cette  pâte,  sans  être  fusible  comme  celle  des  porcelaines 
tendres ,  Test  cependant  plus  que  celle  des  porceiarnes  dures 
allemande  et  française.  Une  tasse  chinoise  s'est  déformée  et  ra- 
mollie au  four  de  Sèvres. 

Le  façonnage  est  très-parfait,  je  l'ai  déjà  fait  remarquer,  il  a 
produit  en  moulage,  en  tournage  et  en  garnissage,  tout  ce  qu'il 
y  a  de  plus  difficile  et  de  plus  délicat.  Beaucoup  de  pièces ,  vases 
et  figures  blanches  émaillées,  sont  moulées  très-mince.  Je  citerai 
sous  ces  rapports  plusieurs  exemples  :  d'abord  des  pièces  de  la 
plus  grande  ténuité,  tasses  sans  anses  mais  à  bords  renvei*sés: 
d'autres  à  bords  droits ,  ce  qui  est  plus  difficile,  minces  comme 
une  coquille  d'œuf;  des  vases  cylindroîdes  ouverts,  de  2.  i  centim. 
de  hauteur,  proportionnellement  aussi  minces^  des  assiettes  plates 
et  des  assiettes  creuses  avec  des  ornements  en  relief  d'une  grande 
légèreté  et  parfaitement  planes  ;  ensuite  sous  le  rapport  de  la 
grandeur  :  des  vases  cylindroîdes  de  i  mètre  34  centim.  de  hau- 
teur sur  45  de  diamètre  (*).  On  en  cite  de  plus  grands  encore 
(2  mètres),  mais  je  n'en  ai  pas  vu  et  n'ai  eu  que  des  renseigne- 
ments verbaux  sur  une  telle  dimension. 

On  cite  au  nombre  des  grandes  pièces  de  porcelaine  que  les 
Chinois  ont  faites,  la  tour  ou  pagode  de  Nanking,  province  de 
Kiang-Ming  -,  elle  a  environ  65  mètres  de  hauteur.  Mais  ce  n'est 

(>)  Musée  céramique,  PI.  l,  fig.  2.  J*cn  connais  un  autre  chez  M.  Cambacérès 
de  même  forme  et  dimension ,  mais  de  la  plus  grande  magnificence  par  ses  or- 
nements de  porcelaine  en  relief  et  ses  anses  en  forme  de  dragon  ,  «kmt  IHine 
est  rehaussée  de  bel  or. 
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ijii'im  asseinblag:e  de  petits  étages  au  nombre  de  g,  donl  les 
murs  sont  revêtus  de  plaques  de  porcelaine  en  pûte  grossière  . 
analogue  à  celle  des  tabourets  de  jardin  et  enduites  d'une  couverte 
verdâtre.  Il  y  en  a  deux  modèles  en  petit  dans  la  bibliothèque 
royale.  Beaucoup  de  plats  de  55centim.  de  diamètre  ('),  des  bols 
ou  jattes  hémisphériques  de  6-î  centim. ,  des  seaux  ou  bassins  en 
grand  nombre  ,  j'en  ai  vu  plus  de  vingt  dans  le  musée  de  Dresde , 
ayant  65  centim.  de  diamètre  sur  4^  de  hauteur  (')  ;  des  tabou- 
rets de  jardin  de  45  centim .  dehauleur('),  de  forme  prismatique  ou 
eyiindroïde ,  très-soiidfis.  La  pflte  de  ces  pièces  se  rapproche  beau 
coup  de  celle  des  grès-cérames  par  sa  couleur  un  peu  rougeAtre , 
son  opacité  et  son  grain.  Il  en  est  de  mèmedeplusîcui's  objets  de 
service  de  tables  composés  de  plusieurs  pièces,  quelquefois  de 
neuf,  qui  s'ajustent  avec  la  précision  des  métaux. 

Dans  beaucoup  de  cas,  les  formes  sont  déterminées  par  l'usage 
auquel  les  pièces  sont  destinées;,  ainsi  les  vases  allongés  que 
nous  nommons  caraffes ,  bouteilles,  cornets,  jasmins.,  sont  desti- 
nés à  recevoir  des  fleurs  coupées.  Les  caisses  carrées  et  polygones 
sont  consacrées  a  mettre,  avec  de  la  terre,  des  plantes  àracines.  des 
arbres  nains  avec  des  petits  ruchers  imitant  les  grandes  et  singu- 
lières roches  de  la  Chine  (recueU  des  vatca  chinois,  Blbllolliique  royal*]. 

Les  pièces  dont  la  forme  n'est  pas  ainsi  consacrée  par  l'usage , 
ont  en  général  des  contours  simples  et  assez  purs.  Quelques-unes 
ont  même  un  certain  rapport  avec  la  forme  grecque  (voyez  les 
planches  déjà  citées  du  musée  céramique  ). 

Une  des  formes  chinoises  les  plus  caractéristiques  est  celle  des 
vases  pyriformes  doubles  ou  à  étranglement,  qui  présentent 
comme  deux  vases  plus  ou  moins  raccourcisplacés  l'un  sur  l'autre 
en  sens  inverse.  Ce  sont  ou  des  vases  indépendants  ou  des  cou- 
vercles de  grands  vases.  On  voit  souvent  sur  ces  vases  deux  ou 
plusieurs  lézards  ou  petits  dragons  à  queue  recourbée  et  bifur- 
quée  ,  descendant  ou  grimpant  d'un  renflement  sur  l'autre: 
(voyez  ci-contre  n°  99  B,  et  Musée  céram.  ,  PI.  xux  ,fig.  11). 


(')  l!i».c«rain.,PI.  xi 
(•)  Ibid. ,  ng.    î. 
0  Ibid. 
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^°  '"•        "■  Je    ne   connais   cette   foi-mo 

dans  l'ancien  continent  qu'en 
Chine  et  en  Egypte;  mais  on 
1 1  let-ouve  presque  semblable 
au  Pérou  (traité,  Pl.xxviri, 
fig,  4),  etcequ'ily  a  déplus 
remarquable,  avec  de  petite 
smges  à  queue  recourbée  qui 
paraît  aussi  avoir  été  biTur- 
quee,  montant  d'un  rende- 
ment sur  l'autre  (voir  ci- 
i^ontie  11°  99  A).  J  ai  déjà  signale  cette  remarqoable  ressemblance 
1  l'article  des  poteries  de  l'Amérique  méridionale  (vol.  I,  page  536, 
note    1  )  CJ. 

Des  pièces  telles  que  tasses,  théières  (';,  pots  àsucre,  boites 
carrées,  vases  même  de  6o  centim.  de  hauteur,  sont  à  double 
paroi  ;  l'extérieure  est  comme  un  filet  ou  réseau  à  maille,  soit  en 
losange,  soit  hexagone.  Toutes  ne  sont  pas  faites  avec  la  même 
délicatesse  et  la  même  perfection,  quoique  les  Chinois  Attachent 
un  grand  mérite  it  celles  qui  sont  bien  faites. 

La  sculpture  n'est  jamais  en  biscuit  blanc  comme  les  nôtres  ; 
lorsque  la  pfite  est  blanche  elle  est  revêtue  de  couverte.  Parmi 
les  figures  faites  ainsi,  j'ai  vu  celle  d'une  femme  debout  tenant 
un  enfant,  ayant  65  centimètres  de  hauteur.  Les  figures  de  Chi- 
nois à  gros  contours  et  à  gros  ventre,  que  nous  appelons  magots, 
mais  que  tous  les  amateurs  se  connaissant  en  porcelaine  orien- 
tale appellent  Pou-sa,  sont  souvent  en  couverte  et  colorées. 
C'est  le  dieu  de  la  porcelaine ,  car  on  le  regarde  comme  un 
martyr  de  l'art  qui ,  voyant  que  son  four  allait  mal  et  qu'il 
allait  perdre  sa  fournée ,  se  jeta  dans  le  foyer  pour  le  remettre  en 
bonne  marche  parce  sacrifice, ce  qu'il  obtint,  disent  les  légendes 
chinoises. 

Les  figures  mattes  sont  en  pâle  rougelître,  les  draperies  sont 
en  couverte  ou  blanche  ou  d'une  autre  couleur  ;  elles  sont  petites 

(')  Ht*  une  rausM  cluUon  de  planciic.  C'cM  PL  xmui,  Ofr.  a,  qu'il  fillalt 
(t)  PI.  nLvm.fig.  !  et  S. 
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et  représentent  ce  que  nous  nommons  aussi  des  magots;  maïs 
les  collecteurs  de  porcelaine  et  d'autres  curiosités  clilnuises,  les 
appellent  mendiants,  bonzos  et  fakirs. 

Je  me  contenterai  d'indiquer  les  particularités  de  la  décora- 
tion, me  réservnnt  de  revenir  sur  celles  (le  quelques  couleurs 
dans  le  livre  III.  (Voyez  Additions,  T.  II,  p.  730.) 

Beaucoup  de  pièces,  même  des  plus  minces,  présentent  des 
ornements  plus  blancs  que  le  corps  de  la  pâte,  faisant  relief 
peu  saillant  sous  la  couverte'en  dessous  de  laquelle  ils  sont  pla- 
cés. On  dit  que  c'est  avec  l'argile  nommé  h  o  a  -  c  h  é  que  je 
suppose  être  un  talc  ou  une  stéatite,  qu'ils  font  ces  ornements 
harmonieux;  tel  est  le  blanc  des  oiseaux  du  vase,  fig.  5,  V\.  I. 
du  musée  céramique. 

On  cite  des  pièces  qui  portent  dans  leur  épaisseur  des  orne- 
ments ou  des  fleurs  en  bleu  pôle ,  qu'on  ne  voit  que  par  translu- 
cidité, c'est-à-dire  en  plaçant  la  pièce  entre  l'œil  et  la  lumière  , 
ce  qui  s'appelle  voir  ii  travers.  Le  père  d'Entrecolles  dit 
que  ce  sont  des  couleurs  enfermées  par  pression  entre  deux 
feuillets  de  pâte  ;  je  n'ai  pas  encore  pu  en  rencontrer. 

Le  craquelage,  gerpuge  ou  Iressaillure,  que  les  Chinois  appel- 
lent Tsoui-ki,  est,  comme  je  l'ai  dit,  un  défaut  de  la  couverte, 
dû,  selon  le  père  d'Entrecolles,  àTcmploi  ducailloubinncseul. 
On  en  a  fait  une  ornementation  très-recherchée  suivant  certaines 
qualités  difficiles  à  obtenir;  ainsi  le  craqueiage  h  grandes  parties 
irrégulières  dû  il  une  couverte  très-épaisse,  est  peu  prisé; 
mais  il  est  instructif,  on  voit  que  pour  faire  ressortir  ces  fis- 
sures, considérées  comme  ornements,  on  les  a  remplies,  proba- 
blement par  frottement,  d'une  couleur  noirâtre,  car  dans  ce 
grand  craqueiage  irrégulier,  on  remarque  qu'il  s'est  formé  ,  de- 
puis le  rempHssage  des  premières  fissures,  d'autres  Assures  qui 
n'ont  pas  reçu  la  couleur  des  premières. 

Le  craqueiage  régulier  h  petits  carreaux  fins  et  tous  d'une  di- 
mension et  d'une  répartition  à  peu  près  la  même ,  est  le  plus  re- 
cherché, et  celui  qui  fait  vendre  à  très-haut  prix  les  pièces  qui 
sont  ornées  de  ce  défaut.  Il  produit  quelquelois  un  assez  agréable 
effet ,  quand  il  a  lieu  avec  celte  fmesse  et  cette  régularité  sur  de 
beaux  fonds  de  couleurs,  tel  que  celui  que  j'ai  vu  chez  M.  Hous- 
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saie  sur  un  vase  lagéniforme  de  5  décim.  de  hauteur  à  fond  vert- 
ciair  de  pomme  et  dont  les  carreaux  avaient  à  peine  3  millim.  de 
côté.  Le  craquelage  tient  si  évidemment  à  la  nature  et  à  Tépais- 
seur  de  la  couverte  qu'on  peut  l'interrompre.  Le  musée  possède 
un  vase  fijçuré  dans  son  catalogue,  PL  XLix^fg.  5.,  qui  montre 
le  craquelage  sur  une  couverte  épaisse ,  interrompue  par  deux 
zones  de  peinture;  or  la  couverte  avait  été  mise  dans  cette  partie 
ou  plus  mince  ou  d'une  autre  composition.  On  dit  que  les  Chinois 
ne  savent  plus  obtenir  ce  craquelage,  et  en  effet,  parmi  les 
pièces  de  porcelaine  moderne  qu'on  rappoite  de  la  Chine  en  si 
grande  quantité  depuis  quelque  temps,  on  n'en  voit  aucune  pré- 
sentant cette  particularité. 

Les  petits  procédés  que  les  Chinois  ont  mis  en  usage  pour  va- 
rier la  décoration  de  la  porcelaine  et  pour  lui  donner  des  singula- 
rités ,  sont  innombrables  :  tels  sont  des  poissons  peints  sur  le  côté 
extérieur  d'une  pièce  qu'on  ne  voit  que  quand  le  vase  est  plein 
d'eau  ;  des  tasses  ayant  l'air  de  contenir  un  œuf  percé  à  son 
extrémité  supérieure  d'un  trou  d'où  on  voit  sortir  un  petit  per- 
sonnage ,  quand  on  met  de  l'eau  dedans,  etc. 

Parmi  les  couleurs  au  grand  feu ,  le  bleu  si  commun  est  loin 
d'être  aussi  beau  que  nos  bleus  d'Europe-,  ils  n'ont  pas  le  vert , 
mais  ils  ont  un  noir  très-brillant  et  surtout  un  rouge  purpurin 
originaire  du  cuivre  qui  n'a  encore  été  fait  sur  aucune  porcelaine 
européenne.  J'ai  vu  des  vases  de  38  centim.  de  hauteur  couverts 
de  ce  rouge  d'un  bel  éclat  purpurin  avec  une  égalité  parfaite ,  ce 
qui  ne  lui  est  pas  ordinaire  -,  il  est  probable  qu'il  est  cuit  à  une 
température  moins  forte  que  celle  qui  est  nécessaire  pour  cuire 
le  corps  de  la  porcelaine. 

Les  verts  pâles  tirant  plus  ou  moins  sur  l'olive  et  qu'on  nomme 
céladon ,  sont  une  couleur  chinoise  qu'on  n'a  pas  encore  imité 
parfaitement,  quoique  M.  Discry  en  ait  approché  de  bien  près. 
C'est  évidemment  une  couleur  de  grand  feu.  11  n'en  est  pas  de 
même  d'un  jaune  orange  moderne  d'un  ton  chaud,  et  surtout 
de  la  couleur  vert  bleuâtre  qu'on  a  nommé  improprement  bleu 
tunjuoise  ;  elle  est  toujours  un  peu  tressaillée.  Les  autres  colo- 
rations sont  dues  à  des  couleurs  de  moufles  très-variées  qui  pré- 
sentent rarement  l'éclat  et  la  suavité  de  nos  couleurs  européennes  ; 
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mais  les  Chinois  possèdent  drs  couleurs  faisant  épaisseur  en  saillis 
qui  produisent  des  effets  de  lumière  propres  k  faire  ressortir  les 
objets  sur  lesquels  on  les  applique  (').  Ce  qu'il  y  a  de  remarqua- 
ble dans  ces  couleurs,  dont  la  base  est  un  blanc  d'émail,  c'est  une 
grande  solidité  à  toute  épreuve.  Le  musée  de  St^vres  possède  des 
tasses  à  fond  bleu-lapis ,  ornées  de  papillons  et  IleiM^  dans  le  fond, 
lesfleurs€tant  d'une  saillie  et  d'un  glacé  remarquables  (PI.  xltx. 
Jtg.  7,  8  ),  tandis  que  les  couleurs  de  moufle  européennes  se 
détachent  presque  toujours  par  écaille  lorsqu'on  les  emploie 
sous  trop  d'épaisseur  sur  notre  porcelaine  dure.  On  vient  ce- 
pendant et  tout  récemment  de  les  imiter  et  de  les  faire  adhérer  sur 
la  porcelaine  européenne  avec  tout  autant  de  solidité  que  sur  les 
porcelaines  chinoises,  mais  elles  sont  un  peu  opaques  et  lourdes. 

On  verra  au  livre  III  qu'une  des  causes  de  la  variété  et  de  la 
solidité  do  certaines  couleurs  chinoises,  c'est  la  faculté  qu'ils 
savent  leur  donner  de  cuire  à  trois  températures  différentes .  li- 
grand  feu,  le  moyen  ou  de;iii  grand  feu  et  le  feu  de  moufle.  (Vest 
encore  un  procédé  que  nous  avons  acquis  très-nouvellement  el 
qu'ils  possèdent  depuis  plusieurs  siècles.  Mais  il  faut  dire  que 
les  porcelainiers  chinois  ne  craignent  pas  le  tressaillagc  que  pré- 
sentent beaucoup  de  leurs  couleurs  épaisses  ;  tandis  qu'en  Europe 
on  rejetterait  comme  défectueuses  des  'porcelaines  dont  la  couleur 
de  fond  et  de  peinture  présenteraient  ce  défaut. 

La  dorure  est  en  général  trés-laidc,  l'or  n'y  a  point  sa  belle 
couleur  :  il  est  sans  éclat,  et  c'est  bien  la  manie  d'imiler  ce  qui 
vient  de  loin  et  ce  qu'on  a  un  peu  de  peine  à  faire ,  qui  a  engagé 
quelques  amateurs  de  raretés  à  le  demander  et  quelques  fabri- 
cants il  chercher  cette  teinteï  ce  procédé  ils  l'ont  trouvé,  mais 
rarement  mis  en  pratique. 

On  verra  dans  le  catalogue  descriptif  du  musée  céramique 
un  grand  nombre  d'exemples  des  divers  procédés  de  la  fabrica- 
tion chinoise,  et  c'est  précisément  ce  nombre  qui  m'a  engagé 
à  présenter  ici  les  procédés  caractéristiques  de  cette  fabrication 
si  ancienne  et  si  avancée. 

Les  couvertes  craquelées,  les  ornements  en  relief  sous  cou- 
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vertes,  le  fond  céladon,  sont  tes  caractères  d'ancienneté  de  ].i 
porct^laine  chinoise. 

Je  n'ai  point  traité  ici  la  question  de  date  de  cette  porcehlit 
ancienne;  parce  que  j'ai  considéré  cette  question  comme  plib 
naturellement  liée  avec  celle  de  rortgine  de  la  porcelaine  dan 
l'ancien  continent.  On  en  trouvera  tous  les  développements  à 
l'hiMoire  générale  de  la  porcelaine .  qui  terminera  ce  livre. 

On  a  cherché  à  imiter  la  porcelaine  de  Chine  et  du  Japon  tant 
en  porcelaine  dure  qu'en  faïence.  La  manufacture  de  Meissen 
l'a  fait  dans  les  premiers  temps  avec  une  perfection  rare;  on  s'en 
est  approché  assez  en  faïence  de  Delf  pour  faire  illusion  au  pre- 
mier coup  d'œil.  On  a  obtenu  une  ressemblance  bien  plus  parfaite 
dans  la  manufacture  de  MM  Talmour  et  Discry,  à  Paris.  Pour 
fiire  cette  illusion  il  faut  imiter  la  couleur  de  la  pâte  et  celle 
de  la  couverte,  le  grain  du  biscuit  mis  à  nu  sous  les  pieds  de^ 
pièces ,  etc  C'est  ce  qu'il  y  a  de  plus  difficile  ;  or,  pour  échapper 
k  cette  difficulté  tes  Hollandais  ont  acheté  en  Chine  et  surtout 
au  Japon  de  la  porcelame  blanche  qu'ils  ont  fait  décorer  chez 
eux  Les  bords  bruns ,  que  les  Hollandais  regardent  comme  un 
caractère  irréfragable  de  la  vraie  porcelaine  du  Japon  ,  sont  ce 
qu'il  y  a  de  plus  difficile  k  imiter  par^tement. 


Figure  locllcittTC  de  l'alandler  de  la  mannfaclure  de  HnIsMn,  disposé  pour  ciiiru 
i  la  houille,  DiRnlloanip.  SU.  A  race.  B  coupe.  O  bouchu  du  Toycr.  A  enir^  da 
[eu  dans  llnlërieiir  L  du  Tour.  X-Y  Irippu  qu'on  outre  a  la  Ou  du  (eu. 
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Introduction  aux  ordres   8  et   9. 

l/oxpression  de  tendre  ne  s'applique  point  à  la  dureté  de 
la  pAte,  mais  i®  à  la  faible  résistance  de  ces  porcelaines  à  l'ac- 
tion d'une  haute  température,  comparativement  à  celle  qu'y 
présente  la  porcelaine  dure;  elles  y  fondent  longtemps  avant  que 
cette  dernière  soit  cuite  ;  2"*  à  la  tendreté  du  vernis  qui  se  laisse 
rayer  par  Tacier. 

Parmi  les  porcelaines  qui  ont  ces  deux  caractères  et  encore 
quelques  autres ,  il  y  en  a  qui  diffèrent  notablement  entre  elles 
pour  la  composition  de  leur  pâte  et  de  leur  vernis. 

Dans  les  unes,  celles  de  Tordre  IX,  il  n'entre  pour  ainsi  dii*e 
aucun  de  ces  éléments  argileux,  tels  que  le  kaolin  et  Targile  plas- 
tique qui  sont  comme  la  base  nécessaire  de  tout  ce  qu'on  ap- 
pelle porcelaine.  Leur  pâte,  ainsi  qu'on  le  verra,  est  d'une  com- 
position très-compliquée  et  pour  ainsi  dire  artificielle.  On  donne 
la  transparence  par  des  sels ,  la  plasticité  par  du  savon ,  etc.  :  ce 
sont  les  Porcelaines  tendres  que  j'appelle  artificielle  et  qui 
ont  été  découvertes  et  fabriquées  en  France  avec  un  si  grand  suc- 
cès il  ya  cent  ans. 

Dans  les  autres  le  kaolin  fait  la  base  de  la  pâte  et  lui  donne  la 
plasticité  naturelle  aux  argiles  ;  la  plupart  des  autres  éléments  et 
de  la  pâte  et  de  la  couverte  ,  sont  également  pris  dans  la  nature. 
Je  les  nomme  naturelles.  C'est  en  Angleterre  qu'elles  ont  été 
faites,  je  crois,  pour  la  première  fois.  C'est  du  moins  dans  ce 
pays  où  on  les  fait  le  mieux,  le  plus  abondamment,  et  ce  sont 
même  les  seules  porcelaines  qu'on  y  fabrique. 

Ces  considérations  m'ont  engagé  à  séparer  le  groupe  des  por- 
celaines tendres  en  deux  ordres. 

Ord.  VIII.  La  porcelaine  tendre  naturelle  ou  anglaise. 

Ord.  IX.  La  porcelaine  tendre  artificielle  ou  française. 


POKCEL.    TENDRE  NATURELLE,   ANGLAISE.   HISTOIRE.      iib 
HoiTiEME  ORDRE.  —  PORCSXJIZmo  TBWDRB  WATUllSZAS 

on  AiroziAzss. 

(  IRON  STONE  CaïKA  .  POKCELAIK  ). 

Histoire.  —  On  n'a  jamais  fait  que  je  sache  de  porcelaine 
dure  en  Angleterre.  Toutes  les  porcelaines  qu'on  y  a  fabriquées 
jusqu'à  présent  appartiennent  aux  porcelaines  tendres,  telles  que 
je  les  ai  définies  et  à  l'ordre  des  porcelaines  tendres  naturelles, 
c'est-à-<lire  dans  la  pâte  desquelles  il  entre  comme  base  infu- 
sible et  plastique  du  kaolin  ,  argile  caractéristique  de  la  porce- 
laine. 

Trois  localités  de  fabrication  ont  vu,  à  peu  d'années  de  dis- 
tance ,  les  premières  tentatives  et  les  premiers  résultats  de  ce 
genre  de  fabrication. 

D'abord  et  sans  aucun  doute ,  les  potiers  de  Bow  et  de  Chelsea, 
en  mélangeant  du  sable  bien  lavé  d'Alumbay  dans  l'île  de 
Wight ,  avec  de  l'argile  plastique  et  des  fragments  du  verre  qu'on 
nomme  flintglass ,  fabriquèrent  une  pftte  de  porcelaine  qui ,  cou- 
verte d'un  vernis  ou  glaçure  plombeuse,  eut  un  grand  débit. 

Il  paraît  que  cette  fabrication  existait  dès  1745 ,  car  la  société 
qui  sollicitait  vers  cette  époque  un  privilège  pour  établir  une  fa- 
brication de  porcelaine  tendre  à  Vincennes ,  donna  pour  motifs 
l'utilité  qu'il  y  aurait  pour  la  France  de  contre-balancer  la  répu- 
tation des  porcelaines  anglaises  et  saxonnes,  et  de  réduire  leur 
importation  en  France.  Macquer  cite  particulièrement,  dans  son 
dictionnaire  de  chimie,  1778 ,  la  porcelaine  anglaise  de  Chelsea. 

Elle  parait  donc  être  la  première  fabrique  de  ce  genre  établie 
en  Angleterre  avant  1745. 

Elle  n'eut  pas  de  durée  :  en  1 748 ,  la  manufacture  de  Derby 
acheta  les  modèles,  moules  et  pâtes  de  cette  manufacture  et  ap- 
porta, dit-on,  dans  la  fabrication  plusieurs  changements  avan- 
tageux. La  marque  de  la  manufacture  de  Chelsea  était  une  ancre  : 
lorsqu'elle  fût  réunie  à  celle  de  Derby ,  qui  par  conséquent  exis- 
tait avant  1748,  la  marque  fut  une  ancre  engagée  dans  un  D, 
marque  de  la  manufacture  de  Derby. 

Ce  n'est  qu'en  1761  que  l'art  delà  porcelaine  tendre  anglaise 
fut  introduite  à  Worcester  par  le  docteur  Wales ,  dans  la  fabrique 
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qui  existe  encore  dans  le  même  lieu  sous  la  dénomination  de 
MM.  Flight,  Barr  et  Barr. 

A  cette  même  époque,  dit  Shaw,  les  manufacturiers  du 
Staffordshire ,  Littler,  Yates  et  Baddeley ,  cherchèrent  à  faire  une 
porcelaine  semblable ,  mais  ils  ne  réussirent  pas  ;  ce  ne  fut  que 
vers  1765  que  William  Littler  de  Brownhills  essaya  et  continua 
la  fabrication  de  cette  porcelaine  dans  la  manufacture  de  MM.  Bad- 
deley etFletcher,  à  Shelton. 

Vint  ensuite^  en  1768,  la  découverte  du  kaolin  et  de  la  peg- 
niatite  altérée  de  Oornouailles  (Cornish  stone)^  par  Ch.  Cook- 
worthey,  et  l'introduction  de  ces  matières  porcelaniques  dans  la 
poterie  anglaise  dure  et  translucide  à  laquelle  il  devenait  bien 
permis  de  donner  alors  le  nom  de  porcelaine. 

Enftn,  en  1772,  elle  s'introduisit  complètement  et  définiti- 
vement dans  le  Staffordshire  ,  par  conséquent  2 1  ans  après  son 
établissement  à  Worcester  ^  la  fabrication  en  fut  dirigée  jus- 
qu'en 1782,  par  Richard  Champion,  cessionnaire  de  Brown  et 
de  Cookworthey. 

En  1800  Ch.  Spode  fabriqua  une  porcelaine  de  beaucoup  su* 
périeure  à  toutes  celles  qui  avaient  été  faites  jusqu'à  cette  époque 
en  Angleterre  ;  il  chercha  à  imiter  l'ancienne  porcelaine  tendre 
de  Sèvres  et  s'en  approcha  beaucoup  \  il  introduisit  ou  au  moins 
perfectionna  l'emploi  des  os  calcinés  dans  la  pâte ,  améliorations 
qui,  en  1821  et  1828,  furent  encore  portées  plus  loin  par 
M.  Ridgway  de  Cauldonplace  ^  Shelton  (Suaw). 

La  porcelaine  tendre  angolaise  est  faite  par  des  procédés 
plus  simples,  plus  sûrs,  plus  économiques  que  l'ancienne  por- 
celaine tendre  française,  et  qui  ne  peuvent  avoir  aucune  influence 
délétère  sur  la  santé  des  ouvriers  -,  elle  tient  presque  également 
et  de  la  porcelaine  dure  et  de  la  faïence  fine  -,  elle  se  distingue  de 
la  première,  parce  que  la  pâte  est  plus  fusible,  et  que  sa  glaçure 
est  piombifère  \  et  de  la  seconde  ,  parce  que  la  pâte  est  transpa* 
rente  et  que  son  vernis  est  plus  dur. 

Les  matières  premières  de  la  pâte  de  porcelaine  tendre  anglaise 
sont  à  peu  près  les  mêmes  que  celles  qui  entrent  dans  la  com- 
position des  faïences  fines. 
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Ce  sont  : 

Le  kaolin  argileux  et  un  peu  talqueux  de  Cornouailles  (  Cor- 
nish  claj  )\  il  arrive  lavé. 

Le  kaolin  caillouteux  ou  pegmatite  altérée  (  Cornish  stonc. 
Granit  ).  Il  arrive  brut  et  est  soumis  immédiatement  au  broyage. 

Les  os,  donnant  le  phosphate  de  chaux;  c'est  un  des  ingré- 
dients nouveaux ,  mais  essentiel  de  la  porcelaine  tendre  ac- 
tuelle. Ils  viennent  d'Amérique  et  d'Irlande  ;  ce  sont  principale- 
ment des  os  de  bœufs  et  des  os  durs  des  extrémités.  On  rejette 
comn)e  donnant  de  la  couleur  à  la  pâte,  les  os  de  cheval  et  les 
os  de  porc. 

Ils  sont  d'abord  nettoyés,  dégraissés  ensuite  par  ébullition 
dans  de  grandes  chaudières ,  puis  calcinés  tantôt  en  plein  air , 
tantôt  dans  des  vaisseaux  fermés  en  fer ,  par  conséquent  comme 
soumis  à  une  sorte  de  distillation  dans  laquelle  on  recueille  le 
carbonate  d'ammoniaque  qu'on  transforme  en  muriate  d'ammo- 
niaque ,  par  l'intermède  du  selmarin ,  etc. 

J.es  os  ainsi  traités  contiennent  encore  du  charbon  ;  on  conti- 
nue leur  calcination  dans  un  fourneau  approprié  d'où  ils  sortent 
parfaitement  blancs  ;  alors  on  les  broyé  finement  pour  en  faire 
un  des  éléments  de  la  pâte. 

Les  autres  éléments  sont  l'argile  plastique ,  le  silex  pyroma- 
que  calciné,  le  sable  quarzeux. 

Pour  la  glaçure  : 

Le  borax  préférée  l'acide  borique,  qu'on  ne  pouvait  obtenir 
pur  que  très-difficilement. 

Le  minium,  le  carbonate  de  soude,  lejlint  glass  ou  verre 
cristallin  plombifère. 

La  pâte  est  raffermie  dans  des  bassins  longs  (SUphiln)^ 
chautfés  à  la  houille ,  mais  on  ne  la  fait  pas  bouillir  comme  cela 
be  pratique  pour  la  faïence.  La  chaleur  a  seulement  pour  objet 
(le  dessécher  les  plaques  de  plâtre  dont  ce  bassin  est  revêtu  et 
(lo  les  rendre  absorbantes.  On  ne  fait  pas  subir  d'autre  préparation 
à  la  pAte. 

C'est  avec  ces  éléments  qu'on  compose  les  pâtes  et  les  cou- 
vertes ,  en  variant  considérablement  les  proportions ,  suivant  les 
habitudes  de  la  fabrique,  le  but  qu'elle  se  propose  en  raison  du 
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pays  avec  lequel  elle  est  en  relations  de  commerce ,  et  Tusage  au- 
quel certaines  pièces  sont  particulièrement  destinées. 

I^  pâte ,  la  plus  généralement  faite ,  est  celle  dans  laquelle  il 
n*entre  pas  de  fritte ,  et  qui  est  destinée  aux  services  de  table  ; 
les  pâtes  n^  i ,  2  et  3,  résultent  des  matières  suivantes^  mêlées  à 
peu  près  dans  la  proportion  indiquée. 


SAINT   AMANS. 

w  1. 

N»  2  («) 

AIKIN. 

Kaolin  argileux 

Kaolin  caillouteux  (granit). 
Silex 

ws 

Kaolin  argileux 

Argile  plastique 

Silex 

11 
10 
21 
49 

41 

M 

16 
A3 

31 
26 
2.5 

Phosphate  de  chaux  des  os. 

Phosphate  de  chaux  des  os. 

i 

40,5 

N""  4-  Composition  employée  dans  la  fabrique  de  M.  Thompson 
à  Glascow  (  pour  la  pâte  sèche ,  dry  body). 

Kaolin.  ...  ; 18 

Kaolin  caillouteux  (granit) 50 

Phosphate  de  chaux  (os  calcinés) 29  >  lOO 

Porcelaine  cuite 3 

Tournassures  (  Pitchers)^  à  peu  près  parties  égales. 

].es  pâtes  frittées  pour  les  objets  de  sculpture  et  les  ornements 
en  reliefs  sont  composées  comme  il  suit  : 

N"  5.   Sable  siliceux 33  J 

Phosphate  de  chaux  (  os  calcinés) 65  >  100 

Potasse 2  j 

On  fait  fritter  et  on  ajoute  à  cette  fritte  broyée  : 

Kaolin. ^ 21  à  22 

Les  frittes  diffèrent  aussi  dans  leur  composition  suivant  celles 
des  pâtes  dans  lesquelles  elles  doivent  entrer  5  ainsi  la  fritte  sui- 
vante est  appropriée  au  corps  de  pàto  n*  6. 

Fritte  n*  2  pour  la  pâte  n"  6  (Aixin). 

Kaolin  caillouteux  {Cornith  stone) 40 

Silex 28| 

Carbonate  de  soude  cristallisé 20  >   100 

Borax 7I 

Oxyde  d*clain 5 

(I)  N««  1  à  2.  Saint-Amans,  bulletin  delà  société  d'encouragement ,  L  XXIX 
pag.  157. 
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Pâte  n'*  6  (AiEiîi). 

Kaolin  argileux 33 

Argile  plastique  bleuâtre 45 

Kaolin  caillouteux  (dit  granit) 7,5 

Silex < 3 

Phosphate  de  chaux  (os  calcinés) 52 

A  laquelle  on  ajoute  de  fritte ,  n**  2,  environ 7  (^). 

Les  biscuits  bleus,  jaunes,  verdAtres  blancs  qu'on  nomme 
les  grès  de  Wedgwood  sont  en  pâte  de  porcelaine  tendre,  c'est-à- 
dire  qui  renferme  de  la  fritte  ;  ils  acquièrent  ainsi  une  trans- 
lucidité  que  n'ont  jamais  les  grès-cérames. 

Le  façonnage  est  à  peu  près  le  même  que  celui  de  la  faïence 
fine ,  les  assiettes  et  les  plats  ovales  se  font  à  la  croûte,  sur  la 
tournette  avec  une  grande  rapidité ,  ce  qui  indique  du  liant  ou  . 
de  la  plasticité  dans  cette  pâte  ('). 

Les  moules  sont  faits  en  plâtre,  quelquefois  en  terre  cuite, 
notamment  pour  les  soucoupes',  mais  on  ne  fait  plus  de  moule 
en  cuivre. 

On  emploie  aussi  le  procédé  de  coulage  pour  beaucoup  de  pe- 
tites pièces  creuses. 

La  couverte  ou  plutôt  le  vernis  peut  être  composé  comme  il 
suit  : 

yjermi»  pour  les  pâtes. 

No  1.      Felspath AS 

•(Saint-Amans).  Silex  ou  sable  quarzeux 9 

(*)             Borax  brut  non  calciné- 22 

Verre  cristallin  (Flintglass.) 21 

100 

On  fait  fritter  cette  composition  et  on  y  ajoute ,  après  l'avoir 
broyée,  ii  à  12  parties  de  minium. 

(^)  Je  crains  qu*ii  y  ait  erreur  dans  ce  nombre  qui  indique  une  quanUté  trop 
petite  pour  avoir  une  action  sensible. 
(*)  Voyez  le  tableau  de  plasticité ,  V.  V\  p.  250 ,  n*  7. 
0  Bulletin  de  la  société  d*encouragenient ,  1829,  p.  158. 

II  29 
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Vern»  orûtallin  pour  la  pâte  n*  4. 


N»  2  0). 

Kauiin  caillouteux 20 

Silex 17 

Borax 19 

Flinlglass 11,5 

Carbonate  de  souple  cristallisé. .      G,5 

Minium .  .  .  23 

Oxyde  d'étain 2,5 

Bleu  d*émail. 1 


N-   3  («). 

Kaolin  caillouteux 3k 

Craie 17 

Silex 15 

Borax 34 

100 

De  cette  composition 60 

Kaolin  caillouteux 10 

Carbonate  blanc  de  plomb.    ...  21 


100,5 

Ce  vernis  est  généralement  très-glacé  et  d*un  bel  éclat ,  il  est 
plus  dur  que  fous  les  vernis  plombeux ,  mais  moins  dur  que  celui 
des  faïences  coujmunes  ou  stannifères. 

Il  est  susceptible  de  tressailler  et  parmi  les  échantillons  nom* 
breux  de  porcelaine  tendre  anglaise  que  le  musée  céramique  de 
Sèvres  possède,  un  assez  grand  nombre  de  pièces,  d'assieties  sur- 
tout des  fabriques  de  Derby,  de  1829,  ont  éprouvé  ces  gerçures 
et  fendillements  qu'on  appelle  tressaillures. 

M.  IlosedeCoalport  a  donné(')  une  autie composition  de  vernis. 

N<*  4.      Felspath  rosaire  de  Wclshpool  (  Pays  de  Galles}.  •  àà 

Sable 8 

Kaolin 5 

Borax 28 

Potasse  et  soude 10 


95 
On  fait  fritter  et  on  ajoute  à  la  fritte  finement  broyée  ; 

De  borax S 


08 

Cette  couverte  s'étend  sur  la  porcelaine  sans  bouillons  ni  ger- 
çures, et  les  couleurs,  même  le  vert  de  chrome,  y  réussissent 
très-bien  :  on  remarquera  qu'il  n'y  a  pas  de  plomb  dans  la 
glaçure  n*  4  qui  est  alors  une  véritable  couverte. 

Ces  glaçures  amenées  à  l'état  de  bouillie  claire  se  mettent  par 
immersion.  Le  n°  i,  en  raison  du  minium  non  fondu  qu'il 
renferme,  est  rose. 

(M  Alkin.  Communication. 

(*)  Pour  la  pâte  de  la  fabrique  Thompson  à  Glascow. 

(•)  Jrans.  ofthesoc.  0 farts,  1820. 


PORCEL.    TENDRE   NATUR.    ANGLAISE.   CUISSON.  451 

J'ai  SOUS  les  yeux  vingt  recettes  (*)  différentes  de  compositions, 
qui  ne  s'accordent  ni  parla  dénomination  des  matières,  ni  par  le 
rapport  des  proportions  ^  elles  peuvent  être  fautives  par  ignorance, 
par  erreur  d'écriture  dans  les  chiffres  ou  dans  leur  position ,  enfin 
par  dessein  prémédité.  Ce  n'est  probablement  pas  le  cas  de  celles 
que  j'ai  choisies*,  mais  je  n'ai  aucun  moyen  de  les  vérifier.  J'ai 
donc  cherché  par  une  critique  comparative  et  par  le  degré  de 
confiance  que  je  pouvais  attribuer  aux  sources  d'où  elles  partent, 
à  choisir  celles  qui  m'ont  paru  avoir  le  plus  d'authenticité-,  cepen- 
dant il  ne  faut  pas  s'y  fier  ;  il  faut ,  ainsi  que  je  l'ai  déjà  dit,  regar- 
der ces  recettes  comme  un  enseignement  qui  nous  apprend  que  la 
porcelaine  tendre  anglaise  est  composée  essentiellement  de  kao- 
lin ,  de  quarz  pris  dans  le  silex,  de  sable  ou  de  kaolin  caillouteux , 
et  surtout  de  phosphate  de  chaux  tiré  des  os  calcinés  5  que  la 
glaçure  est  un  vernis  plombifère  cristallin  ,  c'est-à-dire  fondu  en 
verre ,  composé  généralement  de  quarz  pris  dans  le  silex  ou 
dans  le  sable,  de  borax  ou  d'acide  borique  et  en  outre  de  soude, 
puis  enfin  d'oxyde  de  plomb  qui  en  fait  quelquefois  pres- 
que le  cinquième.  Cette  glaçure  est  assez  dure ,  transparente  , 
solide  et  inaltérable  par  les  matières  alimentaires  acides  ou  alca- 
lines. 

Les  cazettes  sont  faites  dans  le  Staffbrdshire  avec  l'argile  schis- 
teuse interposée  entre  les  bancs  de  houille.  Elle  est  noire  par  la 
matière  bitumineuse  qu'elle  renferme.  On  l'associe  avec  l'argile 
supérieure  à  la  houille  qu'on  nomme  marne  {mari).  On  y  in- 
troduit un  ciment  très-grossier  nommé  grog. 

Les  petites  assiettes  à  déjeuner,  qui  n'ont  pas  beaucoup  de 
poids ,  se  cuisent  en  biscuit  l'une  dans  l'autre  sans  renversoir, 
mais  seulement  saupoudrées  de  silex.  Les  grandes  assiettes ,  les 
plats ,  les  compotiers,  se  cuisent  sur  des  renversoirs  en  terre  cuite 
très- sableuse. 

Quant  aux  assiettes  en  vernis,  leur  encastage  a  lieu  comme  il 

{})  La  manie  de  donner  recelte  sur  receUc ,  dans  les  ouvrages  de  compilation , 
sans  autorité,  sans  choix,  sans  critique  ,  est  bien  plus  gênante  pour  le  fabricant 
(}ui  veut  cliercber  à  en  faire  usage  qu'elles  ne  lui  sont  utiles.  Je  ne  compte  pas 
dans  ces  20  recettes,  celles  qui  sont  dans  rEucyclopédle  métropolitaine,  au  nom- 
bre de  162,  pour  les  pâtes,  la  glaçure,  la  fritte  et  les  grès,  dansShaw  pour  le  même 
objet ,  et  peut-être  les  mêmes  compositions,  au  nombre  de  plus  de  100. 
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suit.  Des  plateaux  ronds  k  4  pieds  assez  minces ,  sont  placés  en 
piles  les  unes  au-dessus  des  autres ,  et  c'est  entre  chacun  d'eux , 
saupoudré  de  silex ,  que  se  place  une  assiette.  Une  cazette  générale 
renferme  et  enveloppe ,  en  les  garantissant  de  la  fumée  et  de  la 
poussière ,  environ  6  assiettes. 

I^s  fours  tant  à  biscuit  qu'à  vernis  sont  entièrement  pareils  à 
ceux  de  faïence  fine  dont  j'ai  donné  la  figure  PI.  Lvi,  fig.  a. 

L'enfournement  lui  ressemble  aussi,  sauf  le  placement  de  cer- 
taines pièces  qui  doivent  avoir  des  places  déterminées  en  raison 
de  leur  forme ,  de  leur  dimension ,  et  même  de  leur  pftte  diffé- 
rente, comme  on  Ta  dit  pour  le  petit  creux  et  pour  la  platerie. 
On  compte  en  général  5o  piles  dans  un  four. 

Les  cazettes  qui  terminent  les  piles  supérieures  doivent  être 
moins  épaisses  que  celles  du  bas  des  piles  pour  ne  pas  charger 
trop  celles-ci,  et  d'ailleurs  n'ayant  presque  rien  à  porter;  elles  peu- 
vent se  passer  de  cette  épaisseur. 

La  cuisson  du  biscuit  dure  environ  5o  heures,  celle  du  vernis 
se  fait  en  17  ou  20  heures.  Ces  temps  sont  extrêmement  varia- 
bles suivant  les  manufactures. 

La  porcelaine  tendre  anglaise  est  susceptible  de  recevoir  la 
plus  brillante  et  la  plus  riche  décoration ,  tant  en  peinture  et  en 
ornements  coloriés  qu'en  dorure. 

La  préparation  des  couleurs  est ,  sauf  quelques  perfectionne- 
ments qui  y  ont  été  apportés ,  la  même  que  celle  qui  est  em- 
ployée pour  les  couleurs  de  porcelaine  tendre  artificielle  et  donc 
je  donnerai  au  livre  III  les  diverses  recettes. 

Les  fabriques  de  porcelaines  tendres  sont  très-nombreuses  en 
Angleterre ,  tandis  qu'en  France  où  cette  sorte  de  poterie  a  été 
inventée,  elles  sont  réduites  à  deux,  œlle  de  Creil  et  celle  de 
Bordeaux. 

On  cite  en  Angleterre  les  fabriques  suivantes  qui ,  travaillant 
toutes  d'après  les  mêmes  principes,  ne  présentent  presque  aucune 
particularité  digne  d'être  signalée. 

I*  Celle  de  M.  William  Davenport  à  Longport  et  à  Newport, 
près  Burslem ,  non  loin  de  Newcastle ,  dans  le  Staffordshire , 
elle  a  été  établie,  en  1796,  par  M.  John  Davenport.  Outre  la 
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porcelaine  tendre  {china  ou porcelain)  sujet  de  ce  chapitre,  on 
y  fabrique  la  faïence  fine  dure  (  ironstone  ) ,  la  faïence  fine  ou  terre 
de  pipe  (  eanhen-ware  )  et  même  des  alcarazas  (porous  -ware) 
vases  à  rafraîchir  qui  dans  un  climat  comme  l'Angleterre  ne 
peuvent  avoir  d'emploi  réel  et  durable: 

Plusieurs  des  procédés  décrits  dans  ce  chapitre  ont  été  re- 
cueillis par  moi  dans  cette  manufacture  où  j'ai  été  accueilli , 
comme  je  me  plais  à  le  répéter,  avec  une  grande  affabilité. 

Elle  est  située  sur  le  bord  du  canal  qui  va  de  Londres  à  Li- 
verpool  et  qui  communique  avec  celui  qui  aboutit  à  la  côte 
orientale  d'Angleterre  en  se  jetant  dans  l'Ombre.  C'est  une  posi- 
tion très-favorable  aux  arrivages  des  matériaux  et  à  l'expédition 
des  produits ,  circonstance  fort  importante  pour  le  succès  d'une 
grande  fabrique. 

Cette  manufacture  fait  toutes  ses  opérations  mécaniques  avec 
une  machine  à  vapeur  de  la  force  de  25  chevaux.  Elle  a  3o  fours 
et  6  grandes  moutles,  et  fait  près  de  200  fournées  par  mois, 
3o  de  biscuit  et  146  d'émail. 

Elle  occupait,  en  i836,  1,400  personnes  et  a  fait  au  moins 
pour  2,400,000  francs  de  produits  dans  cette  même  année. 

Il  y  a  un  atelier  pour  faire  les  caisses  d'emballage  à  claire 
voie  nommée  Cratc ,  destinées  en  général  pour  l'Amérique ,  et 
devant  contenir  chacune  un  poids  déterminé  de  porcelaine  ou  de 
toute  autre  de  poterie. 

11  y  a  encore  en  Stafibrdshire ,  à  Burslem  et  aux  environs ,  plu* 
sieurs  fabriques  de  porcelaine  tendre,  telles  que  celles  d'Alcock, 
de  Ridgway,  etc.,  etc.,  qui  sont  désignées  dans  le  catalogue  du 
musée  de  Sèvres. 

Mais  je  dois  signaler  plus  particulièrement  celle  de  MM.  Minton 
père  et  fils,  à  Stoke-upon-Trent ,  déjà  mentionnée  au  chapitre 
des  faïences  fines. 

Le  musée  de  Sèvres  possède  des  pièces  de  1826  et  d'autres 
de  1840,  qui  font  voir  les  progrès  remarquables  faits  en  si  peu 
de  temps  par  cette  manufacture,  dans  la  blancheur  et  l'éclat  de  la 
couverte ,  le  brillant  et  la  vivacité  des  couleurs. 

Elle  vient  d'établir,  en  1842  ,  une  fabrication  de  boutons  de 
toutes  sortes ,  extrêmement  variées  en  grandeurs,  formes,  cou* 
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leurs,  elc.  ;  ces  boutons  sont  fiiits  avec  de  la  pit 
CD  poudre  comprimée  fortement  par  un  puissant  balancier  et 
Taits  on  si  peu  de  temps,  que  les  petits  boulons  de  chomUi' 
blancs, mais  tinrichis  de  quelques  ciselures, ne  coûtent  que  8  cen- 
times la  douzaine.  Chaque  bouton  est  muni  des  trous  ou  queues 
nécessaires  pourl'altacher  aux  vêtements. et  enrichi  ensuite  d'une 
variété  infinie  de  dorures  ou  d'ornements  de  toutes  couleurs. 

La  plupart  des  autres  fubiiques  de  porcelaine  sont  situées  ii 
Worcester  et  dans  les  environs;  la  plus  ancienne  paraît  ^Ir^ 
celle  qui  est  régieactuulleriient  par  M.  BaiT,  fils  de  Martin  Bnri-. 
acquéreur  de  In  fabrique  fondée,  en  1 7  5 1 ,  par  le  docteur  WiUes,  à 
une  époque  où  cette  espèce  de  porcelaine,  alors  très-peu  connue, 
exigeapoufétre  fabriquée  avec  succèsungrand  nombre  d'essaisCJ. 
Cette  fabrique  est  située  sui'  les  anciens 
Kiiipaitsqui  bordent  la  Severn. 

L  encastage  des  assiettes  m'a  offert  les 
dispositions  assez  remarquables  que  j'ai  dé- 
crilOb  plus  haut, 

La  cuisson  dure ,  d'après  la  note  que 
Il  Bitri  abien  voulu  me  remettre  desa  main, 
sa^ol^  pour  le  biscuit  26  à  3o  heures, 
pour  le  vernis  de  20  à  2^  heures. 

Les   couleurs  se  cuisent ,  comme  aîl- 

Ipur-v,  dans  une  moufle  particulière.  Maw 

ajant  mieux  vu  celle-ci  que  les  autres,  j'en 

donne  ici,  n"  101,  le  dessin.  A  est  la  coupe, 

^  B  est  le  plan  des  foyers.  Il  y  a  quatre  foyers 

F  sur  un  côlê,  la  houille  est  placée  sur  une 

gnlle   La  llamme  passe  en  partie  par  un 

^p  espace  étroit  G  ,  en  devant  de  la  moufle  , 

.  une  partie  K  pusse  sous  la  moufle  et  monte 

par  un  espace  plus  large  C,  pour  se  réunir 

.  a^ec  celle  de  devant  et  s'échapper  par  lu 

IIt  chemmée  verticale  H.  Ces  moutles  sont  en 

krre  mais  fermées  par  des  plaques   d<? 


a  assurf  que  la  porcElalne  L^iidrc  ai 
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îonte  qui  laissent  vers  le  haut,  entre  elles  et  le  bord  supérieur  de 
la  moufle ,  un  espace  par  lequel  s'échappe  le  gaz  résultant  de  la 
volatilisation  des  essences. 

Il  y  a  encore  à  Worcester  d'autres  fabriques  de  porcelaine. 

Celle  de  MM.  Grainger,  Lee  et  compagnie,  qui  aune  très- 
grande  extension  ,  mais  qui  offre  moins  de  richesse  et  de  luxe  do 
peintures  que  la  précédente  dans  ses  nombreux  produits.  C'est 
le  même  système  de  fabrication,  ce  sont  les  mêmes  n^itières  pre- 
mières ,  ce  que  prouvent,  sans  aucune  hésitation,  les  échantillons 
de  kaolin  caillouteux  et  de  kaolin  argileux  qui  m'ont  été  don- 
nés. On  y  fait  des  fleurs  en  porcelaine  comme  dans  toutes  les 
fabriques ,  mais  je  crois  avoir  remarqué  une  plus  grande  rapi- 
dité d'exécution  ,  sans  moins  de  perfection,  dans  celles  que  j'y 
ai  vu  faire. 

Quoique  la  ville  de  Worcester  soit  la  première  où  on  ait  fait 
de  la  porcelaine  tendre  en  Angleterre,  et  qu'elle  soit  encore  le 
siège  principal  de  cette  fabrication,  on  en  trouve  d'autres  et 
même  de  très-considérables  dans  plusieurs  parties  de  TAngle- 
terre.  Aussi  il  y  a  une  manufacture  non  moins  estimée  que  les 
précédentes,  à  Coalport,  dans  le  comté  de  Salop  ,  non  loin  des 
grandes  usines  à  fer  de  Coalbrookdale,  en  Shropshire,  c'estcelle 
de  M.  John  Rose,  très-habile  fabricant,  malheureusement  dé- 
cédé depuis  peu. 

Elle  a  été  fondée  en  1772  et  dirigée  d'abord  par  un  M.  Turner 
qui  sortait  de  la  manufacture  de  Worcester,  dont  j'ai  déjà  parlé 
comme  la  plus  ancienne.  Le  nombre  d*ouvriers  alors  employés 
était  de  100  à  120,  il  est  monté  sous  la  direction  de  M.  Rose 
à  près  de  700.  Aussi  les  ateliers  ,  les  produits  de  toutes  sortes 
généralement  beaux  et  sans  défectuosités  notables,  sont-ils  en 
immense  quantité. 

On  y  fait  beaucoup  de  moyennes  pièces  par  le  procédé  du  cou- 
lage, principalement  des  pots  à.l'eau.  Le  grand  four  à  vernis , 
semblable  d'ailleurs  par  la  forme  à  tous  ceux  que  j'ai  vus  et  fi- 

pour  la  première  fois  i  Bristol,  il  y  a  60  ans,  par  un  nommé  Champion  :  ce  qui 
ne  porterait  cette  décourerle  que  vers  177Ô.  Des  dates  aullienUques  lui  donnent 
l'tincienneté  quej*ai  établie. 
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gurés ,  a  5  met.  3  déc ,  de  liauteur  sur  4  nièt.  de  diamètre  avec 
S  alandiers.  Le  four  à  biscuit  a  9  alundiers. 

La  cuisson  du  biscuit  dure  de  36  à  4o  heures ,  et  celle  du  Vernis 
environ  i5  heures  ('). 

Il  y  a  aussi  à  Derby  une  manufacture  de  porcelaine  sous 
la  direction  de  M.  R.  Bloor  ,  qui  a  été  établie  ,  m'a-l-on 
assuré,  en  ij5o.  Elle  serait  antérieure  à  celle  de  Worcester; 
elle  a  été  d'abord  très-florissante,  mais  ses  relations  commer- 
ciales ont  beaucoup  diminué  depuis  qu'il  s'est  élevé  d'autres  fa- 
briques du  même  genre,  placéesdans  des  positions  plus  favorables. 

On  y  fait  beaucoup  de  biscuits  dont  la  couleur  et  la  transluci- 
dité sont  agréables  et  peut-être  supérieures  à  celles  de  plusieurs 
autres  fabriques.  On  m'a  assuré  qu'un  grand  nombre  de  ces 
figures  et  d'autres  pièces  étaient  faites  par  coulage  (*}. 

Parmi  les  autres  fabriques  de  porcelaine  tendre  dont  j'ai  eu 
connaissance  sans  avoir  pu  les  visiter,  je  citerai  : 

Celle  de  Rockingham  en  Northamptonshire  dans  le  nord  de 
l'Angleterre,  et  dont  on  connaît  les  produits  sous  le  nom  de 
Rockingham  woi-ks;  elle  a  été  fondée  par  Bramid  sous  le  titre 
de  manufacture  royale,  c'est-à-diie  brevetée;  la  fabriciitioD  en 
est  très-soignée ,  très-fine ,  le  vernis  d'un  beau  glacé  et  les  cou- 
leurs de  peinture  généralement  fort  belles. 

Une  autre  à  Swinton- poteries  se  soutient  par  les  nobles  en- 
couragements de  mylord  Fitz  William.  Ses  produits  sont  assez 
communs, 

M.  Minton,  déjà  cité  plus  haut,  à  Stoke-upon-Trent,  a  ajouté 
nouvellement  à  sa  belle  fabrication  de  faïence  tine,  celle  d'une 
porcelaine  d'une  nature  toute  particulière  qui ,  d'après  la  des- 
cription qu'il  en  a  donnée  dans  le  Âeptrtory  of  patents  inuen- 
lion  ('}  paraît  se  rapprocher  beaucoup  plus  de  la  porcelaine  diil 
que  de  la  porcelaine  tendre. 


nombres,  cl  iiissi  entra 
visitée ,  Je  n'ai  pu  atoir 


i'j  On  remarquera  la  dlfférenie  qu'il  y  a  enlre  c 
ceux  que  J'ai  donnas  i  l'article  de  la  fabrique  <le  Barr. 

(*J  La  manufaclure  i\a\t  en  clidmagu  lorsque  je  1 
aucua  rensflgnemenl  précis. 

(■)  Juin  isao.p.  317, avec  Dgures :  ia  iiiaiilire  dont  la  descriplion  est  fille, 
MDlbleralt  devoir  l'applliguer  ï  un  produit  luui  nouveau  et  Irti-remarquable,  ou 
«a  voir  i  quelle  expression  sliiiplt  ou  peu(  et  un  <ioll  le  r^ulre. 
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On  prépare  une  barbotinc  composée  de  kaolin  argileux  de 
Cornouailles  et  d'argile  de  Devonshire  ou  de  tout  autre  lieu.  On 
fait  un  mélange  de  ces  deux  barbotines  de  manière  qu'il  y  ait 
sur  100  parties  sèches  de  celle  de  kaolins  5  parties  d'argile.  On  y 
ajoute  du  felspath  réduit  en  poudre  impalpable  (  on  n'en  dit  pas 
la  proportion  ).  Le  tout  est  bien  broyé,  passé,  mélangé  par  les 
procédés  ordinaires. 

Les  pièces  faites  avec  cette  pâte  sont  dégourdies  dans  la  se- 
conde chambre  d'un  four  cylindrique  à  4  chambres. 

On  lui  donne  la  glaçure  par  immersion,  celle-ci  est  composée  : 

De  silex 28 

De  kaolin 18 

De  gypse 8 

De  Icssons  de  cette  mém^  porcelaine 8 

62 

Cette  poterie ,  mise  en  couverte ,  est  cuite  dans  la  chambre 
inférieure  du  même  four  qui  ne  doit  pas  avoir  plus  de  2  mètres 
de  hauteur.  J'avoue  que  je  ne  découvre  pas  la  différence  qu'il  y  a 
entre  cette  porcelaine ,  dont  je  n'ai  vu  encore  aucun  échantillon , 
et  la  plupart  des  porcelaines  dures  d'Allemagne. 

La  fabrication  de  la  porcelaine  tendre  naturelle  ou  anglaise , 
n'a  été  établie  en  France  que  depuis  très-peu  de  temps  et  que 
dans  deux  localités  :  à  Creil,  dans  la  manufacture  de  faïence  fine 
de  MM.  Lebœufet  Millet  sous  la  direction  deM.Vernon,  et  à  Bor- 
deaux, dans  la  manufacture  de  M.  David  Johnston  sous  la  direc- 
tion d'abord  de  M.  de  Saint-Amans ,  puis  de  M.  Vieillard. 

Ces  fabriques  travaillent  sur  les  mêmes  errements  que  les  ma- 
nufactures anglaises  dont  je  viens  de  décrire  les  procédés  5  je- 
n'ai  donc  rien  à  ajouter  à  ce  que  je  viens  d'exposer  sur  la  fabri- 
cation  des  porcelaines  tendres  naturelles. 
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jSEOViEMe  ORDUE.  —  POnCBLAXWSS  TBMBBJB  A&TXFXCXB&IiB 

OU  r&AHÇAXSB. 

(Porcelaine  frittée,  porcelaine  TirmEOSE). 

On  peut  encore  subdiviser  cet  ordre  en  deux  sections,  j'ap- 
pellerai porcelaines  tendres  fines  celles  qui  sbnt  faites 
sur  les  mêmes  principes  que  la  porcelaine  tendre  de  Vincennes 
et  de  Sèvres  dont  je  vais  faire  connaître  la  composition  et  le  fa- 
çonnage. 

''appellerai  la  seconde  sorte  porcelaine  tendre  com- 
mune. 

La  Porcelaine  tendre  artificielle  présente  les  carac- 
tères suivants  : 

«  Pâte  marneuse,  fine,  dense,  à  texture  presque  vitreuse, 
»  dure,  translucide,  fusible  à  une  haute  température; 

M  Vernis  vitreux ,  transparent,  plombifère,  assez  dur(').  » 

La  pâte  de  la  porcelaine  tendre  française  et  ancienne,  telle 
qu'on  la  fabriquait  à  Sèvres,  vers  1760,  a  une  composition  très- 
différente  de  celle  qu'on  fait  actuellement  dans  quelques  parties 
de  l'Europe,  et  principalement  en  Angleterre. 

La  pâte  de  cette  porcelaine  renferme  toujours  un  principe 
qui  lui  donne  assez  de  fusibilité  à  une  haute  température,  pour 
qu'elle  puisse  prendre ,  en  approchant  de  cette  température ,  une 
translucidité  approchant  de  celle  d'une  matière  vitreuse.  Elle  la 
doit,  tantôt  à  des  alcalis,  soit  soude ,  soit  potasse,  soit  à  des  sels 
qui  en  renferment,  tels  que  le  selmarin  ou  le  nitre,  tantôt  à  dos 
sels  à  base  terreuse,  tels  que  des  sulfates  de  chaux  ou  de  baryto, 
qui ,  ajoutés  à  ces  éléments  terreux ,  forment  des  composés  assez 
fusibles.  C'est  le  caractère  de  sa  pâte ,  caractère  que  je  ne  peux  gé- 
néraliser davantage  à  cause  des  différences  dont  je  viens  d'avertir. 

Le  vernis,  qui  n'est  plus  ici  une  couverte,  a  une  com- 
position plus  constante  -,  c'est  un  verre  dit  c  r  i  s  t  a  1  (Jlintglass)^ 
composé  de  silice,  d'alcali  et  de  plomb. 

(0  II  est  dur  par  rapport  à  celui  des  poteries  vernissées  au  plomb ,  et  tendre 
par  rapport  à  celui  de  ia  porcelaine  dure. 
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Le  façonnage  de  la  porcelaine  tendre  artificielle  ancienne 
était  très-compliqué  et  nuisible  à  la  santé  5  car  sa  pâte ,  n'ayant  pas 
une  plasticité  suffisante  pour  ôtre  ébauchée,  était  toujours  façon- 
née par  moulage  et  tournassée  à  sec,  d'où  résultait  une  pous- 
sière alcaline  vitreuse  funeste  aux  organes  pulmonaires. 

La  cuisson  est  double  ainsi  que  dans  la  faïence  fine.  On 
cuit  d'abord  le  biscuit,  mais  comme  on  va  jusqu'au  ramollisse- 
ment, il  faut,  ou  que  les  pièces  puissent,  par  leurs  formes,  se 
soutenir  mutuellement  en  cuisant  Tune  dans  l'autre,  ou  qu'elles 
cuisent  sur  des  espèces  de  noyaux  qu'on  nomme  r  en  ver- 
soir  s,  qui  conservent  la  forme  des  pièces,  tout  en  leur  per- 
mettant de  prendre  leur  retraite  sans  obstacle. 

Le  biscuit  n'étant  pas  absorbant,  on  met  par  arrosage  le  vernis 
réduit  en  bouillie  épaisse.  La  plus  haute  température  de  cuisson 
est  celle  que  reçoit  le  biscuit.  Néanmoins ,  dans  quelques  compo- 
sitions de  porcelaine  tendre,  le  vernis,  assez  dur,  a  aussi  besoin 
d'être  cuit  à  une  température  qui  n'est  pas  éloignée  de  celle 
de  la  cuisson  du  biscuit,  mais  qui,  sans  aller  jusqu'au  ramol- 
lissement complet,  en  approche  assez  pour  qu'on  ne  puisse  pas 
employer  ces  supports  qu'on  nomme  pernettes;  chaque 
pièce  plate  doit  alors  être  cuite  dans  une  cazette  particulière. 

On  peut  se  servir  successivement  du  même  four  pour  cuire  le 
biscuit  et  le  vernis;  ou  bien  avoir  pour  ce  dernier  un  four  parti- 
culier et  plus  petit,  ou  bien  encore  avoir  un  four  à  deux  étages 
ou  laboratoires  pour  cuire  en  même  temps  le  biscuit  dans  le  labo- 
ratoire inférieur,  et  le  vernis  dans  le  laboratoire  supérieur. 

Les  pâtes,  comme  celles  des  grès  cérames  fins,  sont  suscep- 
tibles d'être  très-diversement  colorées.  On  peut  aussi  mettre  plu- 
sieurs fonds  de  couleur  sur  le  biscuit  et,  par  conséquent,  sous  le 
vernis.  Le  fond  bleu  est  dans  ce  cas.  Enfin  le  vernis,  par  sa  na- 
ture, incorpore  facilement  les  couleurs  avec  lui  et  leur  donne  un 
glacé  brillant  très-recherché. 

§  l*'. — Porcelaine  tendre  artificielle  fine  ,  française. 

Nous  allons  d'abord  décrire ,  mais  très-succinctement,  le  pro- 
cédé de  fabrication  de  la  porcelaine  tendre,  telle  qu'on  la  faisait 
à  Sèvres  de   1 760  à  180^,  poterie  qui  a  eu  beaucoup  de  célébrité 
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dans  son  temps  et  qui  est  encore  plus  célèbre  et  plus  recherch 
depuis  qu'on  n'en  fait  plus.  On  va  voir  combien  ses  procéd 
étaient  compliqués-,  mais  on  conviendra  en  même  temps  qu'il 
fallu,  comme  je  l'ai  dit,  plus  de  recherches,  de  travaux,  de  gé 


nie  même,  pour  inventer  une  telle  porcelaine,  que  pour  faire  d    .Sa 

porcelaine  dure ,  composée  de  deux  éléments  que  nous  prenomsH is 

tels  que  la  nature  nous  les  offre. 

La  composition  de  la  pâte  a  un  peu  varié  ;  mais  celle  qui  ^ 

été  le  plus  employée,  qui  a  donné  la  porcelaine  la  plus  rechei 
chée,  était  composée  comme  il  suit  : 

Nitrc  fondu  (cristal  minéral) ââO  ou  22,0 

Selmarin  gris 1^6          7,2 

Alun 74          5,6 

Soude  d'Alicantc 74          5,C 

Gypse  de  Montmartre 74         3,6 

Sable  de  FonUinebleau 1212        60,e 

2020      100 

Après  avoir  bien  mêlé  ces  matières ,  on  les  faisait  fritter ,  so 
sous  le  four  à  biscuit,  soit  dans  un  four  particulier  ^  il  était 
venable  de  calciner  fortement  l'alun  et  le  gypse  avant  le  fri 
pour  leur  enlever  leur  abondante  eau  de  cristallisation. 

On  broyait  cette  fritte ,  on  la  lavait  à  Teau  bouillante  et  Ton 
formait  la  pâte ,  en  lui  donnant  d  u  c  o  r  p  s  avec  de  la  craie  et 
la  marne  calcaire,  dans  les  proportions  suivantes  : 

Fritte  précédente 00  ou  75 

Craie  blanche 20        17 

Marne  calcaire  du  terrain  gypseux  d'Argenteull.    10  8 

130      100 

La  marne  calcaire  d'Ârgenteuil  doit  être  délayée  et  lavée  ^  é 
ne  donnait  au  lavage  que  ^5  k  /{6  pour  cent  de  marne  pur 
propre  à  la  confection  de  la  pâte. 

On  variait  la  blancheur  et  la  qualité  dure  ou  tendre  de 
pâte,  en  augmentant  ou  diminuant  la  proportion  de  craie. 

Tous  ces  matériaux  devaient  être  intimement  mêlés ,  broy 
avec  de  l'eau  au  moulin ,  et  passés  au  tamis  de  soie. 

Le  vernis ,  (]u*on  appelait  aussi  couverte  ou  émail ,  se  coi 
posait  comme  il  suit  : 
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LUharge 82  ou  38 

Sable  de  Fontainebleau  calciné 58        27 

Silex  calciné 24       11 

Sou»-carbonate  de  potasse 32        15 

SousHuirbonate  de  soude 20         9 

216      100 

Ces  matières,  mêlées  et  broyées,  étaient  fondues  sous  le  four, 
<lans  des  creusets ,  pilées  et  broyées  de  nouveau  et  fondues  une 
seconde  fois. 

La  pâte,  n'ayant  aucun  liant,  ne  se  prétait  nullement  au  façon- 
nage par  rébauche,  et  que  difficilement  au  moulage.  Il  fallait 
donc  pour  la  façonner  d'abord  mouler  toutes  les  pièces  ;  mais 
comme  elles  se  gerçaient  dans  cette  opération,  il  était  nécessaire  de 
donner  à  la  pâte  un  peu  de  ténacité  par  l'addition  d'environ  i  /8  en 
poids  d'un  mélange  de  savon  noir  et  de  colle  de  parchemin  :  cette 
préparation  portait  le  nom  de  chimie.  On  a  depuis  substitué 
la  gomme  adragante  au  savon  noir,  auquel  on  attribuait  ces  ef- 
florescences  salines  qui  se  manifestaient  sur  les  pièces. 

Les  moules  étaient  faits  en  plâtre  -,  ils  avaient  une  très-grande 
épaisseur  et  donnaient  l'extérieur  de  la  pièce  ^  un  noyau  égale- 
ment en  plâtre  en  donnait  grossièrement  l'intérieur.  Ce  noyau 
comprimait  la  pâte  dans  le  moule,  au  moyen  d'une  presse.  Les 
moules  qu'on  a  tenté  de  faire  en  métal  n'ont  pas  pu  réussir. 

Les  pièces  moulées  ainsi  étaient  réduites  à  leur  épaisseur,  et 
finies  en  les  tournassant  à  sec  sur  le  tour.  C'est  dans  cette  prati- 
que qu'il  s'élevait  une  poussière  saline  et  siliceuse,  nuisible  à  la 
santé  des  ouvriers  qui  devenaient  souvent  phthisiques  ou  asthma- 
tiques. 

Le  garnissage  se  faisait  comme  pour  les  autres  poteries  j 
les  garnitures  se  collant  sur  la  pièce  principale  avec  de  la  bar 
botine. 

Les  pièces  terminées  étaient  encastées  pour  être  portées  au 
four.  Ces  pièces  éprouvant  par  la  cuisson  deux  changements,  le 
ramollissement  et  la  retraite ,  exigeaient  beaucoup  de  soin  pour 
leur  encastage. 

Il  fallait  en  soutenir  toutes  les  parties  saillantes  avec  des 
supports  de  même  pâte ,  ajustés  de  manière  qu'en  soutenant  la 
pièce  ils  en  suivissent  la  retraite  ;  par  conséquent  il  fallait  aussi 


462  POTErtlE    A    TATE    m'IlE   TIIXSSLICIDE. 

que  les  rondeaux  qui  les  porlaient  fussent  de  lanièmc  pâle.  On 
voit  ci-oonlre,  n"  ma,  un  ei^emple 
de  ce  mode  d'encasUige.  A  repré- 
,  sente  un  seau  D  avec  ses  supports  S  ; 
B,  des  tasses  E  G  sur  leurs  rondeaux, 
et  C  une  assiette  I  sur  son  renver- 
soir  K.  Du  sable  pur,  simplement 
B  peti'î  avec  un  peu  d'eau,  placé  entre 
les  supports  et  la  pièce,  empi^bsil 
l'adhérence  mutuelle  des  pièces  qui 
pur  leur  tonne  irès-èvasée,  en  sc- 
>-  ,02  raient   susceptibles  ,   telles    qu'as- 

siettes, compotiers,  soucoupes,  etc. 

I-es  cazettes  ou  éluis  devaient  être  faiU  en  marne  argileuse 
verdùtre,  qu'on  tirait  ou  des  collinea  gypseuses  de  Ménilmon- 
tant,  ou  des  terrains  gypseus  de  Virollay}  on  y  ajoutait  de  la 
marne  sableuse  de  Fescamp ,  près  Picpus. 

Le  tour  est  un  demi-cylindre  couché,  à  toyer  latéral.  C'est  le 
Ibur  des  faïenciers  augmenté  d'une  cliambre  et  perfectionné  dans 
ses  dimensions;  comme  il  n'est  plus  d'aucun  usage,  je  n'en 
donne  pas  les  tigures ,  qu'on  trouvera  d'ailleurs  dans  le  diction- 
naire technologique  de  Thoniine  (_  arts  chimiques,  PI.  lxii, 
fig.  i  )  ;  la  bouche  de  ce  foyer  fait  alandier.  Il  y  a  deux  labora- 
toires; c'est  dans  le  laboratoire  inférieur  que  se  cuit  le  biscuit. 
L'entournement  n'offre  rien  de  particulier  ;  les  cazeltes  se  pla- 
cent en  piles  verticales.  Les  montres,  qui  consistent  en  petites 
lasses,  se  retirent  par  In  visière  pratiquée  dans  la  porte. 

Les  pièces  doivent  être  parfaitement  sèches  avant  d'être  mises 
au  four,  et  comme  cette  pAte  est  très-avide  d'humidité  ,  elle  la 
prend  aisément.  Les  pièces  enfournées  humides  sortent  du  four 
picotées  et  même  bouillpnnées. 

La  pâte  acquiert  par  la  cuisson  de  la  dureté  et  de  la  transluci- 
dité ;  elle  éprouve  tant  en  séchant  qu'en  cuisant  une  retraite 
d'un  septième  à  partir  de  la  dimension  du  moule, 

La  cuisson  de  cette  porcelaine  tendre  est  bien  plus  longue  que 
celle  de  la  piircelaine  dure;  elle  exige  de  75  à  mo  heures  cl 
consomme  de  3j  ji  4o  stères  de  bois  de  tremble  dans  le  four 
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que  je  vien$  de  citer  et  dont  le  laboratoire  du  biscuit  et  celui  du 
vernis  ont  chacun  :  17  décim.  de  hauteur  et  21  déc.  de  hirgeur 
sur  32  déc.  de  profondeur. 

L'alandier  s'ouvrait  sous  la  voûte  du  premier  laboratoire  ;  la 
flamme  y  entrait  et  y  était  distribuée  par  3o  carneaux  disposés 
en  échiquier. 

On  donnait  le  vernis  au  biscuit  par  arrosement.  Les  pièces 
mises  en  vernis  se  repassent  au  four  sans  support  ,dans  des  étuis 
semblables  à  ceux  du  biscuit,  mais  enduits  intérieurement  du 
môme  vernis  afin  qu'ils  n'absorbent  pas  celui  des  pièces  qu'ils 
enveloppent. 

Lorsqu'on  fait  une  fournée  particulière  de  vernis  on  peut  la 
cuire  en  3o  heures^  mais  on  peut  aussi  cuire  le  vernis  en  même 
temps  que  le  biscuit  dans  le  laboratoire  supérieur  du  four. 

Lorsque  le  vernis  n'est  pas  assez  glacé ,  on  l'use  avec  un  grès 
en  rendant  la  surface  de  la  pièce  dépolie  mais  parfaitement  unie , 
on  la  recouvre  alors  d'un  nouvel  enduit  de  vernis  et  on  la  repasse 
au  four.  Le  gerçage  ou  tressaillage  est  peu  à  craindre. 

Les  couleurs  et  les  fonds  de  couleurs  qu'on  applique  sur  cette 
porcelaine  demandent  a  être  préparés  et  employés  particuliè- 
rement. 

Ck>iileiir8  de  fonds  an  ^and-fen.  —  Le  beau  bleu  pour 
fonds,  qui  a  eu  et  conservé  une  grande  célébrité,  se  fait  comme 
il  suit  : 

On  prend  du  minerai  de  Cobalt,  soit  de  Suède,  soit  de  Saxe, 
qui  est  un  sulfure  de  cobalt,  de  fer  et  d'arsenic  ;  on  le  calcine 
pour  en  dégager  le  soufre  et  une  partie  de  l'arsenic,  et  après 
l'avoir  dissous  dans  l'acide  nitrique  on  en  précipite ,  par  le  car- 
bonate de  potasse ,  avec  les  précautions  qui  sont  connues ,  de 
l'arséniate  de  cobalt.  11  n'est  pas  nécessaire  que  ce  soit  de 
l'oxyde  pur  ,  et  Hellot  croyait  avoir  remarqué  qu'il  était  même 
avantageux  au  développement  de  la  couleur  qu'il  restât  une  cer- 
taine quantité  d'arséniate  de  cobalt  dans  l'oxyde  à  employer. 

On  prend  cet  arséniate  convenablement  desséché ,  et  on  le 
combine  par  la  fusion  avec  les  substances  suivantes  : 
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Arséniate   de  cobalt 6 

Sable  siliceux  de  Fontainebleau à 

Sous-carbonate  de  potasse  pur 1À2 

Nitre Ià2 

On  fond  ce  mélange  dans  un  creuset.  Il  arrivait  souvent  que 
n'étant  pas  content  de  la  teinte  du  culot  bleu  qu'on  obtenait,  on 
le  refondait  en  y  ajoutant  ou  du  nitre  ou  du  silex  broyé ,  suivant 
qu'on  le  trouvait  trop  dur  ou  trop  tendre. 

Lorsque  le  culot  vitreux  qui  résulte  de  cette  fusion  présente 
la  teinte  que  l'on  désire ,  on  le  réduit  par  la  trituration  et  le 
broyïkge  en  une  poudre  qui  ne  doit  pas  être  trop  fine. 

On  pose  cette  poudre  délayée  dans  de  l'eau  sur  le  biscuit  de 
la  porcelaine ,  en  la  mêlant  et  l'étendant  avec  une  petite  palette 
de  fer  le  plus  également  possible ,  et  on  attache  ce  fond  par  la 
fusion  sur  le  biscuit  en  passant  les  pièces  au  four  comme  on  Fa 
dit  plus  haut. 

Il  sort  raboteux  et  comme  bouillonné;  on  l'use  avec  un  grès 
et  souvent  on  met  une  seconde  couche  de  bleu  qu'on  fixe  par  un 
second  feu  ;  on  Tuse  de  nouveau  pour  l'unir ,  et  on  place  par 
dessus  le  vernis  de  porcelaine  tendre  qu'on  y  met  quelquefois  à 
plusieurs  reprises. 

(^est  de  la  préparation  de  l'oxyde ,  de  celle  du  bleu ,  de  son 
posage  à  une  épaisseur  convenable  et  égale ,  du  feu  juste  que 
reçoivent  et  les  deux  couches  de  bleu  et  les  deux  couches  de 
vernis  dont  on  les  recouvre  ,  que  résulte  la  beauté ,  l'éclat  et  le 
velouté  de  cette  couleur  *,  comme  il  était  difficile  et  par  consé- 
quent très-rare  que  toutes  ces  conditions  fussent  également 
remplies ,  il  était  aussi  rare  d'avoir  de  beaux  fonds  bleus  sur  la 
porcelaine  tendre ,  qu'il  est  difficile  de  les  obtenir,  exempts  de 
défauts ,  sur  la  porcelaine  dure. 

On  voit  qu'une  pièce  de  porcelaine  tendre  de  Sèvres  en  1804. 
époque  où  on  a  cessé  cette  fabrication ,  devait  avoir  passé,  pour 
être  parfaitement  belle ,  cinq  fois  au  four  de  cuisson  qu'on  appe- 
lait ici  grand  feu. 

La  préparation  des  couleurs  de  porcelaine  tendre  diffère ,  en 
général ,  de  celle  de  la  porcelaine  dure ,  en  ce  qu'on  n'a  pas  be- 
soin d'y  ajouter  autant  de  fondant,  que  ce  fondant  peut  être 
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plus  alcalin  et  qu'on  préfère  les  employer  plutôt  à  la  gomme 
qu'à  l'essence. 

L'or  pénétrant  dans  le  vernis  doit  être  employé  plus  gros ,  et 
c'est  pour  ce  motif  qu'on  donnait  la  préférence  à  la  poudre  d'or 
obtenue  par  la  trituration  des  feuilles  d'or ,  et  qu'on  nomme  or 
en  coquille,  sur  l'or  dissous  et  précipité.  Enfîn  on  n'ajoutait 
pas  de  fondant  à  l'or,  le  ramollissement  du  vernis  étant  suffi- 
sant pour  le  faire  adhérer  ;  mais  aussi ,  par  suite  de  ce  ramollis- 
sement, le  brunissage  de  cet  or  était  plus  difficile  et  son  résul- 
tat toujours  moins  éclatant  que  celui  de  l'or  sur  la  porcelaine 
dure. 

Je  reviendrai ,  avec  les  détails  nécessaires ,  sur  ce  que  la  com- 
position des  couleurs  et  de  l'or  peut  avoir  de  particulier,  en  trai- 
tant cette  partie  des  arts  céramiques  dans  le  livre  III. 

On  doit  rapporter  à  cette  même  sorte  de  porcelaine  tendre 
française ,  plusieurs  fabriques  contemporaines  de  celle  de  Sèvres. 
Ce  sont ,  dans  l'ordre  chronologique  : 

i^  La  fabrique  deSaint-Cloud  succédant  à  une  manufac- 
ture de  faïence  assez  célèbre  elle-même  dès  1 695,  par  conséquent 
antérieure  à  toutes  les  manufactures  de  porcelaine  dures  ou  ten- 
dres européennes.  J'en  parlerai  à  l'article  de  l'histoire  générale 
(le  la  porcelaine  ,  qui  traite  de  l'introduction  de  cette  poterie 
i'xx  France.  Elle  était  en  grande  activité  en  1727.  On  rapporte 
à  1708  la  fondation  d'une  manufacture  de  porcelaine  à  Lille, 
lorsque  les  Hollandais  étaient  maîtres  de  cette  ville.  Cette  date , 
[)eut-ctre  incertaine ,  ne  laisse  pas  douter  cependant  que  ce  ne  fût 
de  la  porcelaine  tendre  qu'on  y  fabriquait ,  et  qui  fut  frappée  par 
un  arrêt  du  2  août  1 720 ,  d'un  droit  de  5o  sols  par  cent  pesant. 

Trout  succéda  à  (^hicoineau  dans  la  direction  de  la  manufac- 
ture de  Saint-Cloud  en  1735,  époque  ou  Siroux,  l'un  des  ou- 
vriers de  Chicoineau,  fonda  la  manufacture  de  porcelaine  tendre 
de  Chantilly. 

2"  C'est  dans  cette  même  année  que  fut  établie  la  fabrication 

d'une  pareille  porcelaine  à  Mennecy-Villeroy,  terre  près 

(l'Essone,  appartenant  au  duc  de  Villeroy.  Le  musée  de  Sèvres 

possède  deux  pièces  de  cette  fabrique^  elles  sont  richement  dé- 

II.  30 
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corées ,  ce  qui  prouve  que  cette  fabrication  appartient  à  la  même 
division  que  la  porcelaine  de  Vincennes; 

3°  En  175 1  existait  la  manufacture  de  porcelaine  tendre  de 
Sceaux  ^ 

i®  En  1 754 ,  celle  de  Strasbourg. 

Ici  il  y  a  incertitude  sur  la  nature  de  la  porcelaine  ;  car  quoi- 
que la  porcelaine  dure  ne  fût  pas  encore  établie  en  France, 
comme  elle  se  fabriquait  depuis  plus  de  4o  ans  dans  plusieurs 
villes  d'Allemagne,  il  est  très-possible  qu'elle  eût  été  introduite 
à  Strasbourg  d'où  était  la  famille  Hannong. 

5^  Il  y  a  eu.  à  une  époque  que  je  ne  puis  préciser,  une  ma- 
nufacture (le  porcelaine  tendre  en  Espagne  ,  à  Buen  Retire ,  près 
Madrid.  J'ai  vu  chez  M.  Barcia,  négociant  espagnol,  une  très- 
belle  suite  de  pièces  de  service  et  des  vases  qui  ne  laissent  aucun 
doute,  ni  sur  la  nature  de  la  porcelaine,  ni  sur  le  lieu  de  son 
origine  -,  or,  on  peut  présumer  par  le  style  des  formes  et  des  orne- 
ments qu'ils  appartiennent  au  milieu  du  1 8'  siècle. 

Le  musée  de  Sèvres  en  possède  deux  pièces  qui  seront  décri- 
tes dans  son  catalogue. 

Il  n'existe  plus  en  France  ni  ailleurs ,  que  je  sache ,  aucune  fa- 
brique de  porcelaine  tendre  artificielle  fine,  c'estrà-dire  faite  à 
la  manière  de  celle  qui  est  Tobjetdecet  article.  On  voit  que  les 
porcelaines  dures  d'une  part  et  les  porcelaines  tendres  anglaises 
de  l'autre,  se  rapprochant  un  peu  de  la  porcelaine  dure  par  leurs 
éléments  kaolinique  et  felspathique ,  ont  tout  à  fait  détruit  cette 
sorte  de  porcelaine,  sauf  celle  de  Tournay  dont  la  pâte  tenace  a 
conservé  une  existence  bien  précaire  actuellement  qu'on  fait  des 
porcelaines  dures  à  si  bas  prix. 

Porcelaine  tendre  artificielle  commune, 

■ 

Je  présenterai  dans  l'histoire  de  la  porcelaine  et  dans  le  tableau 
chronologique  qui  raccompagnera  la  succession  des  manufactures 
de  porcelaine  tendre  et  leur  position.  Je  dois,  pour  ce  moment, 
décrire  les  procédés  de  fabrication  des  manufactures  de  cette  va- 
riété de  porcelaine  tendre,  qui  se  trouvent  tant  en  France  que 
dans  les  pays  étrangers. 
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En  France  et  sur  ses  frontières ,  je  n'ai  à  citer  que  ies  manu- 
factures de  Tournay ,  de  St-Amand-les-Eaux  et  d'Arras  qui  tra-' 
vaillent  à  peu  près  sur  les  mêmes  principes. 

(.es  procédés  particuliers  que  j'ai  à  faire  connaître  pouvant 
donc  Umv  appartenir  presque  également ,  je  les  réunirai  ici  en 
prenant  pour  point  de  départ  la  fabrique  de  M.  Dorchies  Herbo  à 
St-Amand-les-Eaux,  près  Valenciennes ,  établie  en  i8i5,  lors- 
<jue  la  ville  de  Tournay  fut  séparée  de  la  France.  M.  Tribouillet, 
(*Iève  de  la  manufacture  royale  de  Sèvres,  succéda  à  M.  Herbo 
(en  i835),  comme  propriétaire  et  directeur  de  cette  belle 
fabrique. 

^xlle  de  Tournay  était  toujours  en  grande  activité  et  sous  la 
direction  de  son  propriétaire,  M.  Henri  de  Bettignies.  Cette  fa- 
brique est  la  plus  ancienne;  elle  date  de  1760  (*). 

La  pâte  de  ces  porcelaines  tendres  communes  a  pour  base 
plastique  un  mélange  de  marne  argileuse  et  d'argile  figuline  et 
pour  fondant  une  fritte. 

A  Saint-Amand ,  la  fritte  est  composée  : 

■ 

De  soude  d'Alicante 2 

De  sable  gris  foncé  de  terre  de  bruyèi*c 7 

Lu  pûte  (')  se  compose  : 

De  la  masse  argilo-marneuse 9àl2 

De  Cl  aie 9 

De  la  friue  précédente 100 

(1)  Elle  a  été  établie  à  ccUc  époque  par  le  sieur  Pelrinck.  Elle  occupait  en  1752, 
60  ouvriers,  et  en  1702,  2/ïO.  C*cst  vers  ce  temps  que  le  procédé  delà  porce- 
laine tendre  fut  amélioré  par  le  sieur  Dubois,  grand  p^re  de  Mortclèque,  un 
des  plus  habiles  préparateurs  de  couleurs  viirifiables  que  j'aie  connus,  dont  il  sera 
question  à  l'article  des  couleurs  et  qui  est  mort  dernièrement. 

(<j  L'analyse  que  M.  Bertliier  a  faite  de  cette  pâte  cuite,  avantqu'on  en  connût 
la  composition  par  synthèse,  s'accorde  assez  bien  avec  celle  que  je  tiens  de 
M.  Tribouillet. 

Silice 75,3 

Alumine .  .  8,2 

Chau« 10,0 

Alcali  (soude  et  potasse)  ....  5,0 

Perte 1,5 

•100,0 
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La  fritte  se  fait  sur  la  sole  d'un  fourneau  à  réverbère  chauffé  a 
la  houille  de  Mons.  Elle  s'y  dispose  en  tas,  ou  allongée,  ou  en 
sorte  de  relèvement  en  dos  d'àne.  Ix)rsqu'elle  est  faite,  on  la 
broie  par  les  moyens  usités  -,  mais  ici  le  moteur  est  assez  diffé- 
rent de  ceux  qu'on  emploie  ordinairement,  c'est  le  vent. 

La  pûte ,  faite  avec  une  si  grande  quantité  de  matières  sèches 
sans  aucun  liant,  n'a  aucune  plasticité;  il  faut  donc  employer 
le  moulage  pour  le  façonnage  de  toutes  les  pièces  plates  et  le  cou- 
lage pour  toutes  les  petites  pièces  creuses  ou  à  courbure. 

Pour  la  platerie,  assiettes,  plats,  etc. ,  on  amène  la  pâte  à 
une  consistance  convenable  en  l'humectant ,  or,  un  fait^  bien 
remarquable  et  qui  m'a  été  affirmé  par  M.  Tribouillet,  personne 
irès-éclairée  en  chimie  et  en  physique,  c'est  qu'on  ne  peut 
donner  à  cette  pâte  la  faible  plasticité  qui  est  indispensable 
pour  le  moulage,  qu'avec  de  l'urine.  Est-ce  un  procédé  parti- 
culier à  la  pâte  de  Saint- Amand,  ou  bien  serait-il  général?  Les 
autres  fabricants  ayant  tenu  leurs  procédés  secrets,  je  n'ai  pu 
savoir  s'ils  employaient  aussi  ce  singulier  moyen. 

lorsque  la  pâte  a  été  amenée  a  la  consistance  convenable,  pour 
donner  les  croûtes  nécessaires  au  moulage  des  plateries,  on 
place  ces  croûtes  sur  un  coutil  étendu  sur  une  table  de  marbre, 
et  avec  les  deux  règles  et  les  rouleaux  connus ,  on  donne  à  la 
croûte  son  égalité  d'épaisseur,  puis  avec  le  coutil  on  la  transporte 
sur  le  moule  en  plâtre,  en  l'appliquant  avec  une  éponge. 

La  pâte  a  encore  assez  de  liant  pour  qu'on  puisse  faire  à  la  mam 
dans  des  moules  de  plâtre  la  plupart  des  pièces  de  garniture, 
anse,  boutons,  etc.  Quant  aux  pièces  creuses,  telles  que  tasses, 
becs  de  cafetière  ou  de  théière ,  on  les  fait  par  coulage  dans  des 
moules  de  plâtre,  (qu'on  saupoudre  de  [>âte  bien  sèche,  surtout 
quand  ils  sont  vieux.  J'ai  vu  faire  ce  coulage  à  Tournay,  chez 
M.  de  Bettignies.  11  se  fait  avec  une  grande  activité  et  sans  qu'il 
m'ait  paru  qu'on  fût  encombré  par  le  nombre  de  moules  jugés 
nécessaires  pour  cette  opération.  On  y  coule  depuis  les  petites 
tasses  à  café  jusqu'aux  plus  grands  bols.  Pour  diminuer  le 
nombre  des  moules  qui  seraient  nécessaires  s'il  fallait  attendre 
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(eur  dessiccation  spontanée ,  on  accélère  cette  dessiccation  en  les 
mettant  dans  une  étuve  constamment  chauffée.  On  coule  la  pâte  à 
rétat  de  barbotine;  mais  pour  lui  donner  le  liant  nécessaire  à 
son  adhérence  au  moule;  on  y  ajoute,  m'a  dit  M.  de  Bettignies, 
^  pour  o/o  de  carbonate  de  potasse. 

Les  pièces  finies  et  séchées  sont  toumassées  à  sec.  Il  en  ré- 
suite une  poussière  qui  serait,  comme  je  l'ai  dit,  très-nuisible  à 
la  santé  des  ouvriers ,  si  Ton  n'était  parvenu  à  lui  ôter  tout  danger 
en  obligeant  les  ouvriers  à  maintenir  devant  leur  nez  un  linge  ou 
une  éponge  mouillée. 

La  pâte  ne  prend  aucune  retraite  au  dégourdi,  mais  elle  se  re- 
tire de  10  pour  o/o  au  grand  feu  qui  est  ici,  comme  on  sait,  le 
feu  de  biscuit. 

Les  cazettes  sont  faites  avec  la  môme  marne  que  celle  qui  entre 
dans  la  composition  de  la  pftte ,  plus  5  ou  6  pour  o/o  d'argile 
figuline  et  une  grande  proportion  de  gros  ciment  de  ces  mêmes 
cazettes,  quand  elles  sont  destinées  à  contenir  la  porcelaine  ver- 
nissée :  mais  il  faut  cuire  exprès  dans  les  parties  les  plus  chaudes 
du  four  les  cazettes  ou  débris  de  cazettes  que  l'on  destine  à  faire 
du  ciment.  Il  faut  en  outre  vernisser  entièrement  les  cazettes 
comme  on  Ta  déjà  dit  page  463  ^  sans  cette  dernière  précaution 
elles  dessécheraient  le  vernis  des  pièces.  Les  étuis  à  cuire  le  bis- 
cuit ont  tous  une  échancrure  assez  grande  sur  la  partie  supérieure 
de  leur  bord. 

Les  fours,  tant  ceux  de  M.  de  Bettignies,  à  Toumay,  que 
ceux  de  M.  Tribouillet  à  Saint-Amand ,  présentent  quelques  par- 
ties différentes  de  celles  des  fours  à  faïence  fine  et  porcelaine 
tendre  anglaise  et  surtout  des  anciens  fours  de  Sèvres. 

(Voyez-en  le  croquis  page  47^^?  n*  io3). 

Ils  sont  cylindriques  avec  les  dimensions  suivantes ,  indiquées 
par  la  coupe  prise  à  Saint-Amand. 
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L*,  premier  laboratoire,  diamètre 2»-,  6dM. 

Hauteur 3 

L*,  second  laboratoire,  mCmc  diamètre.  .  .  . 

Hauteur  environ 2 

H,  cdne  de  la  cheminée 2 

A,  alandier,  hauteur.. 1 

Largeur C      58«. 

Profondeur 0     29 

Il  y  a  seulement  3  alandiers  et ,  à  la  première  voûte ,  un  grand 
carneau  (c)  au  centre  de  la  voiite  et  9  petits  (c)  sur  sa  circonfé- 
rence. 

On  voitqu'il  y  a  des  garde-feux  ou  espèces  de  grilles  pour  diviser 
la  flamme,  à  sa  sortie  des  alandiers  qui,  d'ailleurs,  différent  peu  de 
ceux  des  fours  de  porcelaine  dure  ;  mais,  ce  qu'a  de  remarquable  le 
four  de  la  fabrique  de  Saint-Amand,cesont  de  petits  aIandiei's(M,  a) 
à  Fétage  du  dégourdi,  pour  augmenter  la  chaleur  de  cette  cham- 
bre, quand  ce  qu'on  a  à  y  cuire  a  besoin  d'être  élevé  à  une  plus 
haute  température.  I^s  fours  de  Tournay  n'ont  ni  cette  seconde 
chambre,  ni  ces  petits  alandiers. 

On  cuit  au  bois,  avec  la  sorte  qui,  en  raison  de  sa  gros.seur, 
s'appelle  du  bois  à  charbon.  11  a  73  centim.  de  longueur. 

On  cuit  dans  ce  môme  four  le  biscuit  et  le  vernis  ;  en  donnant  à 
ce  dernier  une  température  un  peu  moindre.  Dans  quelques  cas 
on  fait  dégourdir  le  grand  creux  à  nu ,  mais  seulement  pour  lui 
donner  la  solidité  qui  permettra  d'y  placer,  sans  briser  les  pièces, 
les  ornements  en  bleu.  On  metaloi*s  ces  pièces  crues  dans  le  haut 
des  piles  ,  ayant  soin  de  les  éloigner  des  parois  du  four,  parce 
qu'on  a  remarqué  que  les  briques  de  ces  parois  enlevaient  une 
partie  de  l'alcali  de  la  pâte  et  la  desséchaient. 

La  cuisson  du  biscuit  dure  de  i5  à  16  heures;  celle,  du  vernis 
de  1 1  à  1 2  heures. 

La  glaçure  »îe  cette  porcelaine  est  composée  à  peu  près  comme 
celle  de  l'ancienne  porcelaine  tendre  de  Sèvres,  sauf  une  addition 
de  borax. 
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Sable  quarzciix 16 

Minium 28 

Borax .      A 

Nilre 1 

Plus,  un  peu  d*oxydc  de  cobalt. 

Elle  est  fondue  au  bois ,  étendue  en  couche  dans  le  four  à 
fritter,  ayant  bien  soin  d'éviter  le  contact  de  la  fumée. 

Cette  glaçure ,  mêlée  de  vinaigre ,  est  posée  par  immersion ,  ce 
qui  indique  encore  beaucoup  de  porosité  dans  le  biscuit. 

Les  étuis  à  cuire  les  pièces  vernissées  doivent  être  beaucoup 
plus  cuits  que  les  autres  et  contiennent,  comme  on  vient  de  le 
(lire,  une  assez  grande  proportion  de  gros  ciment.  Ils  n'ont 
point  d'échancrure  et  sont  vernissés  intérieurement. 

Les  ornements  bleus  sont  dessinés  sur  le  cru ,  ou  sur  le  dé- 
gourdi, avec  un  pinceau  de  poils  d'oreille  de  vache  et  de  Toxyde 
de  cobalt.  La  couleur  est  délayée  dans  de  l'eau  légèrement  gom- 
mée, et,  d'abord  fixée  par  le  feu  de  biscuit,  elle  est  recouverte 
ensuite  avec  la  glaçure. 

Celte  porcelaine ,  façonnée  avec  une  sorte  de  lourdeur,  est  gé- 
néralement d'un  blanc  jaunâtre,  peu  translucide  Le  glacé  du 
vernis  n'est  pas  très-éclatant.  Elle  ne  va  pîis  au  feu ,  mais  elle  a 
l'avantage  d'avoir  une  grande  ténacité  et  de  résister  même  à  des 
chocs  violents  sans  se  briser.  Cette  qualité  en  rend  l'usage  très- 
économique  pour  les  cafés,  les  restaurateurs,  et  lui  permet  de 
disputer  la  place  aux  porcelaines  plus  attrayantes  qu'elle  et  moins 
chères. 

Les  assiettes  à  dessert  de  deuxième  choix  coûtaient  à  Toumay, 
en  i835,  7  fr.  la  douzaine;  prix  très-voisin  de  celui  des  assiettes 
ordinaires  de  Porcelaine  dure. 

On  ne  peut  guère  rapporter  à  ce  mode  de  fabrication  ou  à  la 
porcelaine  tendre  commune ,  que  celle  qui  a  été  établie  à  Arras , 
vers  1781,  par  M.  de  Calonne,  alors  intendant  de  Flandre  et 
d'Artois.  Le  gouvernement  avait  eu  l'intention  d'élever  une  fa- 
brique rivale  de  celle  de  Tuurnay  dont  les  produits  étaient  très-ré- 
pandus en  France. 
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Cet  établissement  fut  formé  par  mesdemoiselles  Deleneuri 
marchandes  de  faïence  à  Arras.  Mais  il  n'eut  que  4  à  5  ans  d'exis- 
tence. Ses  produits  étaient  très-solides  et,  en  1785,  les  assiettes 
se  vendaient  en  beau  choix  i4  fr.  la  douzaine. 


Ffg.  t03. 

Croquis  en  proporUon  tlu  four  4  porcelaine  tendre  de  Saint-AmamNet-Em 
décril  ci-dessus ,  pages  669,  670. 
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HISTOIRE    DE  LA  PORCELAINE. 

On  a  vu  dans  l'histoire  générale  des  arts  céramiques,  qui 
forme  Tintroduction  de  cet  ouvrage ,  quelle  différence  énorme 
d'ancienneté  il  y  avait  entre  i'enfance  de  la  poterie  et  son  épo- 
que de  perfection.  On  a  vu  comment  cet  art  est  par  son  origine 
le  plus  ancien  des  arts  industriels ,  et  comment  il  est  un  des  plus 
nouveaux  dans  quelques-unes  de  ses  principales  qualités,  telles 
que  la  dureté,  la  glaçure  et  la  peinturo. 

Les  poteries  proprement  dites,  tendres,  peu  cuites  et  sans 
glaçure ,  sont  de  la  plus  haute  antiquité ,  tandis  que  les  poteries 
dures  ,  imperméables  et  vernissées  ,  appartiennent  aux  temps  les 
plus  modernes.  On  peut  donc  dire  que  la  poterie  est  dans  une 
de  ses  parties  le  plus  ancien  des  arts  et  dans  une  autre  le  plus 
nouveau  ,  du  moins  en  Europe ,  et  même  dans  toutes  les  parties 
(le  la  terre ,  excepté  en  Orient  et  peut-être  seulement  en  Chine . 
c'est  ce  que  va  établir  l'histoire  de  la  porcelaine. 

Ètymoloffie.  —  Le  nom  de  porcelaine  donné  à  la  classe 
de  poterie  dont  on  va  faire  l'histoire  ,  a  été  le  sujet  d'opinions 
assez  différentes.  1^  seule  question  sur  laquelle  on  ait  étégénéra- 
lement  d'accord,  c'est  qu'il  n'est  pas  chinois.  La  chose  en  ve- 
nant de  la  Chine  a  perdu  entièrement  en  Europe  le  nom  que  lui 
donnèrent  ses  inventeurs  :  en  chinois  la  porcelaine  s'appelle  tsee 
ou  tsee  hi  et  en  mantchouyeAere. 

Dans  le  nom  chinois  d'une  tasse  à  thé ,  le  signe  à  droite  est  la 
clef  dite  des  tuiles  ou  de  tout  autre  ouvrage  en  terre  cuite. 

Dans  les  signes  qu'on  peut  exprimer  par  les  mots  tao ,  pote- 
ries, tâo  jin^  potier,  jdo,  four  à  poterie,  le  signe  ou  la  170* 
clef  est  celle  du  monceau  de  terre. 

En  japonais,  d'après  Siébold, 7 oAimono -no  signifie  la  pote- 
rie que  nous  appelons  porcelaine. 

En  arabe  la  porcelaine  se  nomme  saunni^  qui  vient  de  Sin^ 
la  Chine. 

En  sanscrit  de  Y\ïi^(ipignànan  ,  suivant  T.  PaoKno. 
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Kn  t u rr  t t.ft 'tn  fas fo un. 

\m  î(iec  iij^xl^-i'no  Jarfouri. 

Vaï  lUbVf  fat  for  ou  pharphos. 

Vm  AM'jX'àxs  china  et  porcelain. 

Vm  'AWuï'di\i\  porzellan. 

\'M  (Miilu^ais  po/cellana  ou porcotan a. 

Kfi  'ïUVu*Tï  poi  ccllana. 

Uàu^.  (u*^  deux  dernières  langues  le  nom  doit  avoir  la  même 
onitmi*  i\uti  Ut  nôtre.  Il  s'agit  donc  maintenant  de  savoir  d*où 
vient  ee  nom  donné  à  une  poterie  et  à  une  coquille. 

O'iilioid  w*  présente  une  étymologie  presque  ridicule ,  c'est , 
dit  Wliitaker,  du  moi  purstain  ou  purslain  ^  nom  de  la  fleur 
du  pourpier  (  pnitulara  nlcracca  )  qui  est  d'un  rouge  pourpre 
roiiime  était  autrefois  la  porcelaine  de  la  Chine.  Cette  étymologie 
ne  nous  parait  pas  mériter  la  discussion. 

I)'aulres(*;  dihent  (jue  le  nom  vient  de  celui  de  porceltana  ou 
yiuifd  poi  ço/ana  que  les  I*ortugais,  premiers  importateurs  de 
la  porcelaine  chinoise  en  Kurope ,  donnent  à  une  tasse,  à  une 
écuelle  ou  à  toute  autre  vaisselle  de  terre.  Certainement  ces  noms 
Allemands,  Portugais  et  Français  ont  bien  la  même  origine; 
mais  quelle  est  cette  origine? 

Il  me  paraît  vraisemblable  qu'elle  dérive  du  nom  de  la  co- 
quille ainsi  nommée,  car  aucun  corps  naturel  ne  ressemble 
plus  h  la  porcelaine  par  son  éclat ,  sa  couleur  blanche  dans  quel- 
ques cas  et  les  couleurs  brillantes  dont  elle  est  ornée,  que  cette 
coquille.  Quant  h  Torigine  du  nom  de  la  coquille,  il  est  connu. 
C'est  le  mot  porcellus  qui  s'applique  en  latin  trivial  à  une  partie 
de  l'organe  féminin  ;  c'est  sa  ressemblance  avec  cette  partie  qui  lui 
a  fait  donner  en  français  très-trivial ,  le  nom  de  pucelage. 

Cette  étymologie,  quelque  singulière,  quelque  éloignée  qu'elle 
soit,  nous  semble  la  plus  probable. 

Définition.  — Afin  de  mettre  dans  cette  histoire  et  dans 
ses  éléments  toute  la  précision  nécessaire  pour  la  rendre  claire 
et  vraie,  il  faut  rappeler  la  définition  précise  delà  Poterie  qu'on 
doit  seule  appeler   porcelaine-,  sans   cela  on  citerait  de 

(•}  Camberl  dans  Caslellau,  Letu^s  sur  TlUlie,  t.  II ,  p.  283 
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prétendues  porcelaines  de  tous  les  pays  et  de  tous  les  temps. 

C'est ,  comme  on  Ta  vu  au  commencement  de  ce  chapitre , 
une  poterie  dure,  compacte ,  imperméable ,  dont  la  cassure  quoi- 
qu'un peu  grenue,  présente  aussi ,  mais  faiblement,  le  luisant  du 
verre  ;  et  qui  est  essentiellement  translucide,  quelque  faible 
que  soit  cette  translucidité. 

Cette  définition  que  nous  ne  faisons  pas  à  priori,  mais  qui 
est  déduite  des  propriétés  de  cette  espèce  de  poterie  de  la  Chine 
que  tout  le  monde  appelle  porcelaine,  exclut  de  cette 
classe  les  belles  faïences  d'Italie  du  i6'  siècle  qu'on  a  voulu  dans 
le  temps  décorer  de  ce  nom . 

Cette  définition  caractérisée  exclut  encore  et  très-formelle- 
ment les  prétendues  porcelaines  égyptiennes.  L'une  de  ces  ma- 
tières dont  on  fait  toutes  ces  petites  figurines  d'isis.  n'est  ni 
compacte,  ni  dure,  ni  imperméable,  ni  translucide.  Les  per- 
sonnes qui  n'ont  point  étudié  les  qualités  essentielles  et  carac- 
téristiques des  porcelaines  chinoises  l'ont  confondue  avec  cette 
poterie  parce  qu'elle  a  une  pâte  blanchâtre  et  une  glaçure  bleue 
ou  vert  bleuâtre.  Non-seulement  cette  pâte  céramique  ne  pré- 
sente pas  les  caractères  extérieurs  de  la  porcelaine ,  mais  elle 
n'en  a  nullement  la  composition.  L'analyse  a  prouvé  que  de 
tous  les  éléments  de  la  porcelaine  elle  n'en  contient  qu'un  ,  qui 
est  la  silice  à  l'état  sableux,  mais  elle  ne  renferme  ni  alumine, 
ni  aucun  fondant,  soit  terreux,  soit  alcalin. 

L'analyse  de  la  pâte  sableuse  à  figurine  de  l'ancienne  Egypte , 
dite  porcelaine,  a  été  faite  à  plusieurs  fois  dans  le  laboratoire 
de  Sèvres,  à  ne  point  laisser  de  doute  sur  sa  composition. 

Il  est  vrai  que  cette  composition  ne  rentre  dans  aucune  des 
divisions  des  poteries  que  j'ai  établies  et  qu'on  peut  la  regarder 
comme  une  sorte  de  grès  artificiel  (minéralogiquement  parlant  ) 
que  les  Égyptiens  ont  émaillé  comme  ils  l'ont  fait  pour  d'autres 
pierres,  tels  que  des  granités,  des  schistes ,  des  serpentines  (*). 

Ces  figurines  passées  au  grand  feu  des  fours  à  porcelaine, 
n'éprouvent  aucun  changement,  ni  déformation,  ni  retraite,  ni 
ramollissement.    La  glaçure  disparaît  en  partie  en  pénétrant 

(1)  M.  Délava]  dit  y  avoir  trouvé  du  cobalt.  Recherches  sur  les  couleurs ,  In-ft*** 
Londres,  1777. 
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dans  l'intérieur  poreux  de  la  pâte,  ce  n'est  donc  pas  de  la  por- 
celaine (*). 

Les  autres  pièces  qu'on  a  regardées  encore  comme  porcelaine, 
sont  des  émaux  colorés  dans  leur  masse,  en  bleu  ,  vert,  jaune, 
et  des  associations  d'autres  émaux,  jaunes,  bleus,  qui  forment 
les  zones  parallèles  ,  droites  ou  ondulées  qu'on  remarque  sur  ces 
pièces,  et  par  l'ajustement  desquelles  les  anciens  Égyptiens  ont 
fait  de  véritables  tableaux  en  émail  (•). 

On  y  reviendra  en  parlant  des  émaux  et  autres  couleurs  vitri- 
fiables. 

'  Mais  à  moins  que  de  tout  confondre ,  ces  émaux  ne  sont  pa« 
encoi'e  de  la  porcelaine  telle  que  nous  devons  l'entendre.  Ce 
que  possède  le  musée  céramique  de  Sèvres  et  les  descriptions 
qu'en  donnent  les  voyageurs  et  les  antiquaires,  tels  que  Wilkin- 
son,  Olivier,  Caylus,  etc.,  ne  me  laissent  aucun  doute  à  ce  sujet. 

Je  ne  reviendrai  pas  sur  la  confusion  de  nom  qu'on  a  faite 
en  décorant  la  faïence  d'Italie  du  commencement  du  i6*  siècle 
(lu  nom  de  porcelaine  ;  on  vient  tout  récemment  de  faire  une 
autre  confusion  en  donnant  le  nom  de  porcelaine  à  une  véritable 
faïence  fme  dure.  Je  suis  étonné  que  le  désir  de  faire  illusion  par 
un  nom ,  ait  porté  certains  fabricants  à  croire  avoir  relevé  la 
qualité  de  leur  faïence  fme  en  lui  donnant  les  épithètes  contra- 
dictoiresde  porcelaine  opaque,  puisqu'une  des  qua- 
lités essentielles  de  la  vraie  porcelaine  est  d'être  t  ra  n  si  u  cidc.  La 
poterie  à  laquelle  ils  ont  appliqué  cette  dénomination  orgueilleuse 
est  opaque  et  n'ayant  ni  la  compacité ,  ni  la  dureté  d*un  grès-cé- 
rame, ne  pourrait  pas  même  recevoircette  dernière  dénomination. 

La  définition  que  je  viens  de  rappeler  et  qui  convient  aussi 
bien  aux  porcelaines  dures  qu'aux  porcelaines  tendres  ,  puisque 
je  n'y  fais  pas  entrer  la  fusibilité ,  étant  bien  arrêtée,  nous  devons 
rechercher  à  quelle  époque  remonte  la  connaissance  de  la  fa- 
brication de  la  porcelaine ,  d'abord  dans  l'Orient  et  notamment 
en  Chine  et  ensuite  en  Europe. 

(1)  Voyei  ces  analyses  et  ce  que  j*ai  déjà  dit  de  celle  poterie  égyptienne  k  Tu* 
ticlc  des  poteries  tendres  lustrées,  t.  I,  p.  505. 

p)  Voir  MiNtrrou.  Farbiger  Glàzer  bei  den  alten,  Berlin ,   1856 ,  PI.  i  à  ii 
et  notamment  les  PI.  m  et  iv. 
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TABLEAU 

De  l' HISTOIRE  de  la  porcelaine  dans  l  ordre  chronologique. 


At.  J.  C. 
2600 

2357 
1006 

163 

JAp.  J.  C, 
72 
/i/12 

600 

618 

et 

904 

1000 

1277 
1508 

1650 
1G89 

1695 
1700 
1706 

1708 

1710 

1718 

à 
1720 


Ap.J.C. 


Chine.    Chun  et  HoiiARO-ti.  11  y  avait 
un  intendant  de  la  poterit* . 
HooEif ,  inventeur  de  la  poterie. 

Yao.  (  Ces  dates  sont  très-apocryphes.) 

Egypte   (  ce  n*est  pas  de  la  porcelaine). 

Porcelaine  chinoise  trouvée  en  Egypte. 

Chine.  Dynastie  des  Han.  Porcelaine 
connue  et  employée. 

Terre  de  Scgni  ?  (Pline) 

Chine  et  Japon.    Porcelaine  employée 

(  d'ËKTRECOLLES). 

Chine.  Dynastie  des  Socl.  Vases  de 
porcelaine  très  en  usage. 

Chine.  Dynastie  des  Thang.  Vases 
trouvés  dans  les  ruines  et  les  fouilles 
des  palais  en  construction. 

Chine.  Grand  perfectionnement  dans 
la  fabrication  de  la  porcelaine. 

Tour  de  porcelaine  près  de  Nankin. 

Introd.  de  la  porcelaine  en  Europe  par 
les  Portugais. 

Porccl.  réelle  en  Perse  (  Chabdin  ). 

Déjà  de  bcilles  collections  de  porcc- 
luines  chinoises  et  japonaises  à  Paris. 

St-Cloud  {porcel,  tendre), 

Moscow   {porcel.  tend.) 

Dec.  de  la  porcel.  en  Saxe.  Bôttqer  , 

TSCHIRNHAUS. 

Lille  (p.  f.),  fondée  par  les  Hollandais. 

Fabrique  de  Mcissen  en  activité. 

Vienne  en  Autriche ,  puis  en  1744  ,  par 
StObel,  transfuge  de  Meissen. 

Gelz  de  Francfort ,  à  Hôchst,  puis  Ben- 
URAF  et  RiNGLER ,  fondat.  génér.  des 
manuf.  alhemandes. 


1735 


1741  ei 
1745 

1740ei 
1745 

1747 

1750 

1751 

1751 

1751- 

55ei60 
1753 


1755ei 
1761 

1756ei 
1758 


1756 
1758 

1762 

à 
1767 


( 


St-Cloud  {porc.  tend.). 


1735   RÉADMDR ,  France  (  poreel,  tend.  )  et 
'     1729  1739. 


1763 
1765 

1765 

1765 
1768 


Doccia,  près  Florence  et  Buontalentl 
(porc,  mixte). 

Chantilly  (porc,  tend.). 

Vincennes,    transférée    à   Sèvres  en 
1756  (porc.  tend.). 

Chelsea ,  en  Angleterre  {pore,  tend  ). 


Nymphenbourg  en  Bavière. 

Tournay  l  vorc,  tend,  commune  ). 

Sceaux  (porc.  tend.). 

Worcester.  Doct.  Wales. 

Berlin,  vient  primitivement  de  Rin 

GLEB. 

Nymphembourg  en  Bavière ,  par  Rin- 

GLER. 

Traité  avec  P.  A.  Hannong.    • 

A .  Baden-Baden.  La  veuve  Sperl. 

Fab.  de  Frankenthal ,  qui  Introduisit 
par  Hannokg  la  porcelaine  en  France. 

Louisbourg,  près  Stuttgard,  par  Rin- 

GLER. 

St-Pétersbourg. 

Moscow ,  par  Garnieb. 

Fab.  de  Thuringe  indépendantes  de 
celle  de  Hôchst. 

Sitzerode  et  Volksadt,  Lumbach,  Ilme- 
nau,  etc.,  en  Thuringe,  par  les 
Greinbr. 

Hildburgausen  et  Gotha  (kaolin  de 
Passau),  par  Webbr. 

Kelstersbach ,  en  Hesse-Darmstadt. 
Établ.  pend,  la  guerre  de  sept  ans, 
par  Buscu. 

Buen-rciiro,  près  Madrid  (pore*  tend.), 

A  Bagnolet,  pour  le  duc  d'Orléans, 
(Guettard). 

A   Shelton  et  dans   le  Staffordshire. 

(  LlTTLER  et  COOKWORTHBY.  ) 

Sèvres.  Commenc.  de  la  porcel.  dure. 
Nicderviller ,  Bayeriin. 
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Suite  du  tableau  de  la  porcelaine  dam  l  ordre  vhronolofjique . 


Ap.J  C.{ 
1768 

1769 

1770 

1771 


r 


CooKwoRTHFï  découvrc  le  kaolin  de  Cor- 
iiouailles. 

Établ.  d*HANNONG,  faubourg  St-Denis, 
inanuf.  du  conile  d'Artois  (Macqukr). 

Sèvres  .  porcel.  dure  en  activité.  Kao- 
lin dcSt-Yrieix. 

Clignancourt,  près  Paris. 


Ap.J.  c. 

1780 
1781 

1782 

1800 


Copenhague. 

DiUL,   nianufacl.    du    duc    (l*.\ngou- 
lême.  • 

An  as  (  porcel.  tendre  ) .  Doinoiselles 

DtLENbUR. 

Iniroduciion  des  es  calcinOs  dans  la 
paie  do  la  porcelaine  tcudrc  anglaise. 


Porcelaine  dure,  souche  orientale.  —  C'est  donc  en 
Chine  qu'il  faut  chercher  la  date  de  l'origine  de  la  porcelaine. 

On  rapporte  deux  classes  de  faits  (jui  donneront  à  la  fabrica- 
tion de  celte  belle  poterie  une  origine  si  ancienne,  qu'il  est  sage 
d'en  douter  jusqu'à  ce  qu'on  ait  trouve  d'autres  faits  qui  viennent 
appuyer  l'exactitude  de  ceux  qu'on  va  citer  : 

u  Le  père  d'Entrecolles  (*)  dit  que  les  Chinois  payent  encore 
))  aujourd'hui  (vers  1712  )  des  sonnnes  très-considërabics  pour 
»  des  ustensiles  de  poterie,  qui  ont  appartenu  à  Yao  (*)  et  à 
»  Chun  (') ,  deux  de  leurs  plus  anciens  empereurs  qui  ont  régné 
D  plusieurs  siècles  avant  la  dynastie  des  Tang,  époque  à  laquelle 
»  la  porcelaine  commence  à  être  à  l'usage  des  empereurs,  »  et 
ailleurs  :  «  les  registres  de  toutes  les  provinces  de  la  Chine  con- 
»  servent  exactement  les  noms  de  tous  ceux  qui  s'y  sont  dislin- 
n  gués  par  quelque  découverte.  Or  les  annales  de  Feouleam 
w  (d'Entrecolles,  p.  258),  rapportent  que  depuis  la  seconde 
»  année  du  règne  de  l'empereur  Tang-ou-tc  de  la  dynastie  des 
»  7\ing,^  c'est-à-dire,  selon  le  père  d'Entrecolles,  l'an  44^  après 
»  Jésus-Christ,  les  ouvriers  en  porcelaine  en  ont  toujoui's  fourni 
»  à  1  empereur,  etc.  ,  mais  il  n'a  pu  y  trouver  auciine  trace  du 
»  nom  de  celui  qui  inventa  la  porcelaine.  Il  pourrait  donc  avoir 


(>)  Lettres  édifiantes,  etc.,  écrites  des  missions  étrangères.  XIP  recueil,  in-lS, 
Paris.  I.^mercier,  1741. 

(*)  Yao  ,  2357  avant  J.  C.  Lettres  du  Père  d'Entrecolles  au  Père  Orry.  1712  » 
p.  353. 

(•)  Chun ,  2255  avant  J.  C. ,  et  même  2600. 
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»  vécu  avant  le  temps  où  l'on  écrivit  les  annales  de  son  pays  et 
»  par  conséquent  avant  les  règnes  d'Yao  et  de  Chun.  Enlin  les 
»  registres  de  Kiang-si  attestent  que  la  porcelaine  avant  le  temps 
))  dont  ils  parlent  était  d'un  blanc  exquis  et  n'avait  aucun 
M  défaut.  » 

Les  plus  anciennes  porcelaines  chinoises  ne  se*  trouvent  que 
dans  les  ruines  des  anciens  édifices...  On  peut  croire,  dit  d'Han- 
carville  u  que  la  fabrication  de  la  porcelaine,  après  avoir  été 
))  suspendue  pendant  des  temps  de  trouble  et  de  guerre  d'inva- 
»  sion ,  a  été  reprise  vers  le  temps  de  Tang ,  premier  empereur 
))  de  la  ly  dynastie ,  c'est-à-dire  vers  Tan  4^5  avant  J.-C.  », 
et  il  appuie  cette  haute  antiquité  de  la  porcelaine  chinoise 
sur  l'analogie  de  forme  de  beaucoup  de  vases  avec  des  vases 
grecs  anciens,  dont  la  date  remonte  aussi  vers  le  5*  siècle 
avant  J.-C. 

D'après  les  recherches  que  M.  Stanislas  Julien  a  eu  la  bonté 
de  faire  ,  dans  mon  intention  ,  pour  éclairer  la  question  de  l'an- 
cienne fabrication  de  la  porcelaine  en  Chine,  la  chronologie  la 
plus  vraisemblable  ,  surtout  pour  les  temps  modernes,  des  pro- 
grès de  cette  fabrication  pourrait  être  établie  comme  il  suit  : 

Du  temps  de  l'empereur  Hoang-ti  qui  régna  de  2698  jusqu'en 
2699  avant  J.-C.,  il  y  avait  un  intendant  de  la  poterie,  et  ce 
fut  sous  son  règne  que  la  poterie  fut  inventée  par  Kouen-ou  (*). 

La  porcelaine  était  commune  à  la  Chine  du  temps  des  Han  , 
iG3  ans  avant  J.-C.  (*). 

Les  vases  en  porcelaine  étaient  déjà  en  usage  sous  la  dynastie 
des  Souï  de  58 1  à  618  après  J.-C.  ('). 

En  creusant  les  fondations  du  palais  construit  sous  les  dynasties 
des  Han  et  sous  celle  des  Thang,  c'est-à-dire  de  iG3ans  avant 
J.-C,  jusqu'à  618,  et  même  904  ans  après  J.-C.,  on  trouva 
beaucoup  de  vases  d'un  blanc  pur,  mais  dont  la  forme  et  la  ma- 
tière étaient  fort  communes.  Ce  ne  fut  que  sous  la  dynastie  des 
Song,   de  960  à    1278    après  J.-C.  que  la  porcelaine  com- 

(1)  Encyclopédie  liuérairc  iniitulée  :Tsicn-Klno-louI-cliou.  Liv.  01,  fol.  14. 

(S;  Mvm.  de  Pékin,  in-6°,  t.  11,  p.  hU. 

(*)  Dict.  eucyclop.  intitulé  :  P  cl-w  en  -y  un-fou,  au  mot  l«t,  porcelaine. 
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iiicnça  à  être  faite  avec  des  matières  fines  et  à  acquérir  de  la  per- 
fection (*). 

Ces  renseignements  plus  précis  que  les  précédents  que  j*ai  dû 
cependant  employer  parce  qu'ils  ont  une  source  authentique  et 
donnent  des  détails  tous  différents,  sans  être  parfaitement  d'ac- 
cord avec  le  récit  du  père  d'Entrecolles  et  de  d'HancarviUe,  ne  les 
contredisent  pas  formellement  et  même  les  étendent  et  les  cor- 
roborent dans  quelques  circonstances. 

L'autre  fait  qui  porto  aussi  la  porcelaine  à  une  époque  non 
moins  ancienne ,  est  la  découverte  de  plusieurs  vases  de  porcelaine 
chinoise  dans  les  tombeaux  de  Thèbes ,  qu'on  rapporte,  comme  on 
sait,  au  18*  s.  av.  J.-C,  portant  des  inscriptions  en  chinois. 

Ce  n'est  pas  un  seul  vase  qu'on  aurait  rencontré  comme  par 
hasard  dans  une  seule  tombe ,  mais  on  en  a  trouvé  de  semblables 
dans  plusieurs  tombes  thébaines.  Le  professeur  Rosellini  en  adécrit 
un  découvert  par  lui  dans  une  tombe  qui  n'avait  pas  été  précédem- 
ment ouverte  et  dont  il  pense  pouvoir  rapporter  la  date  à  une 
période  pharaonique  de  pou  postérieure  à  la  18*^  dynastie  (*). 

M.  Wilkinson  (*)  dit  :  u  Parmi  les  nombreuses  bouteilles  trou- 
»  vées  dans  Uts  tombes  de  Thèbes .  il  n'en  est  pas  qui  aient  plus 
»  excité  la  curiosité  que  celles  de  fabrication  chinoise  qui  pré- 
»  sentent  des  inscriptions  en  cette  langue.  La  découverte  acci- 
»  dentelle  d'une  seule  de  ces  bouteilles  pourrait  passer  inaper- 
»  çue  ou  être  attribuée  à  quelque  hasard  qui  leùt  fait  déposer 
»  par  un  voyageur  venu  plus  récemment  à  la  recherche  des 
»  objets  précieux  que  renferment  ces  tombes,  mais  cette  expli- 
))  cation  ne  peut  être  admise  ,  lorsqu'on  retrouve  ces  mêmes 
»  bouteille^  dans  plusieurs  tombes  thébaines-,  pour  ma  part  j'en 
»  ai  vu  plusieurs  ,  j'en  ai  rapporté  deux  en  Angleterre  :  j'ai 

(*)  ËDcyc!op.  japonaise,  liv.  31,  fol.  7  reclo. 

Citations  communiquées  par  M.  Stan.  Jolicii. 

(')  HosFXLiM,  I  monumenti  dvlVICyUto^  etc.  Parle  seconda^  monumenti  et" 
tilt,  l.  )1,  p.  337.  Tao  M.  C.  u"  un  ,  li^.  28.  IMsa,  183Û. 

Petit  >ase  do  porcelaine  chinois  c(  mpriiiu*,  sur  une  face  une  fleur,  sur  Tautre 
des  caracièrcs  chinois  ,  qui  ne  diffèrent  pas  beaucoup  de  ceux  dont  se  servent 
aclucllemenl  les  Chinois. 

(»)  AJantiers  and  Cusloms  of  thc  ancienl  FCgyptians  ,  6y  J.  G.  Wilkinson. 
3  vol.  ln-8",  Londres,  1837,  3'  vol.  p.  106  à  109. 
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»  déposé  l'une  au  musée  britannique,  j'ai  conser\'é  l'autre.  » 

On  a  placé  un  de  ces  petits  vases  dans  le  musée  de  Jersey ,  un 
autre,  acheté  àCoptos  par  lord  Prudhoé ,  est  maintenant  au  musée 
d'Alnwich-Castle  5  mistriss  Bowen  en  possède  deux  et  M.  W.  Ha- 
miiton  un. 

M.  Dubois,  conservateur  des  vases  du  musée  royal,  m'en  a 
fait  voir  trois  qui  font  partie  de  la  collection  royale  du  Louvre, 
et  qui  viennent  de  la  vente  du  cabinet  de  Lauth.  Ils  sont  sem- 
blables entre  eux  et  à  ceux  qu'ont  figurés  MM.  Rosellini  et  Wil- 
kinson.  Je  donne,  PI.  i^wx^Jig.  10  A,  B,  C,  la  représentation  de 
cdui  qui  m'a  paru  le  plus  parfait,  et  au  bas  de  la  p.  5o4,  la  copie 
exacte  du  cliché  que  M.  Francis  Davis,  surintendant  du  commerce 
anglais  îi  Canton ,  a  fait  faire  sur  un  des  deux  des  vases  de  M.  Ro- 
sellini et  qu'il  a  envoyée  à  M.  Stanislas  Julien.  Ce  dernier  m'a 
conmmniqué  un  exemplaire  de  ce  cliché  avec  son  empressement 
ordinaire.  Il  me  dit  :  a  Ces  caractères  sont  véritablement  chinois, 
))  mais  oursifs  et  d'une  époque  peu  ancienne  eu  égard  au  lieu  où 
»  on  suppose  que  ce  petit  vase  a  été  trouvé  en  Egypte.  » 

J'ai  dû  rapporter  les  opinions  des  sinologues  et  des  antiquai- 
res à  ce  sujet  et  je  les  développerai  plus  bas,  mais  je  ne  puis 
entrer  dans  la  discussion  de  ces  opinions.  La  seule  lumière  que 
je  puisse  y  apporter ,  c'est  de  déterminer  si  ces  vases  sont  en 
réelle  porcelaine  et  en  porcelaine  chinoise. 

Or,  on  voit  que  ces  petits  vases  ont  été  moulés  en  2  coquilles  -, 
ils  sont  ornés  de  points  saillants  arrondis  comme  la  surface  du 
chagrin  ^  Técusson  est  en  saillie  sur  le  fond.  Laglaçure  a,  dans  ceux 
que  j'ai  pu  examiner,  ce  blanc  verdâtre  qui  est  le  caractère  de  la 
porcelaine  chinoise,  elle  est  coque  d'œuf,  mais  sans  gerçure.  Ces 
vases  ne  peuvent  avoir  cuit  que  sur  un  support  en  quille  qui 
les  soutenait  par  l'intérieur,  car  le  dessous  du  pied  et  le  bord 
supérieur  du  collet  sont  complètement  en  couverte  ,  qui  ne 
manque  que  dans  l'intérieur  du  collet  (*). 

Ces  vases  ou  bouteilles  sont  fort  petits  ,  ayant  environ  55  mil- 

(*)  Les  pctiis  vases  ou  bouteilles  que  M.  Davis  a  vus  et  étudiés  sont,  dit-il» 
Boniblables  en  tout  à  ceux  que  fabriquent  acluellenient  les  Chinois.  Mais  la  pâte 
est  mohisfuic.  J.  M.  Davis,  ihe  Chinae ,  or  gênerai  detcript.  ofthe  emp,  of 
China,  2  vol.  in-12  ,  Londres,  1830,  t.  2,  p.  255. 

II.  31 
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liniètres  de  hauteur^  ils  sont  d'une  qualité  de  porcelaine  înfiv 
rieure  à  celle  qu'on  fabrique  actuellement  et  paraissent  avoir 
été  faits  avant  que  la  fabrication  de  la  porcelaine  ait  acquis  en 
Chine  la  perfection  qu'elle  possède  maintenant.  II  est  probable , 
dit  M.  Wilkinson ,  qu'ils  étaient  apportés  de  la  Chine  par  Flnde, 
pays  avec  lequel  les  Égyptiens  avaient,  à  une  époque  très-reculée, 
des  relations  de  commerce ,  con  pour  les  vases  eux-mêmes , 
mais  pour  la  matière  qu'ils  pouvaient  contenir. 

Au  reste,  le  nombre  de  ces  vases  ne  prouve  rien.  La  question 
est  de  s'assurer  qu'ils  ont  été  bien  réellement  enfermés  dans 
d'anciennes  tombes  égyptiennes. 

Les  deux  seuls  qui  paraissent  jouir  de  ce  titre  si  important 
dans  la  question  actuelle ,  sont  ceux  qui  ont  été  trouvés  par  les 
personnes  mêmes  qui  les  ont  décrits  ,  dans  des  tombes  qui  évi- 
demment n'avaient  pas  été  ouvertes  :  tels  sont  ceux  que  cite 
M.  le  professeur  Rosellini  et  le  fragment  que  M.  Champollion 
jeune  a  trouvé  en  i83o,  dans  les  fouilles  de  Rhamseyon,  près 
Thèbes,  à  environ  5  mètres  de  profondeur  au-dessous  du  sol 
actuel. 

On  peut  ajouter,  à  ces  puissantes  présomptions,  la  nature  de  la 
pâte  qui  est,  comme  je  viens  de  le  dire,  assez  différente  de  celle 
(le  la  pâte  moderne  des  Chinois ,  tant  pour  deux  des  petits  vases 
cités  plus  haut  que  dans  celui  de  M.  Champollion,  que  j'ai  vu. 

Eiiiin  la  remarquable  ressemblance  qu'ont,  entre  eux,  les  onze 
vases  que  je  viens  de  citer  (car  le  douzième,  celui  qui  a  été 
trouvé  par  M.  Champollion  jeune ,  diffère  des  autres  ) ,  est  en- 
core une  présomption  d'une  même  origine. 

Malgré  ces  présomptions,  il  reste  toujours  une  des  princi- 
pales difficultés ,  celle  de  constater  de  la  manière  la  plus  évi- 
dente que  ces  vases  n'avaient  pas  été  placés  par  une  circon- 
blance  inconnue,  soit  naturelle ,  soit  artificielle,  dans  les  lieux 
où  on  les  a  trouvés,  postérieurement  à  l'époque  de  l'établissement 
de  ce  lieu  ;  cette  preuve  devient  d'autant  plus  importante  à  don- 
ner, qu'il  se  présente  un  autre  fait  du  plus  grand  poids  pour 
Taire  rejeter  l'origine  de  ces  vases ,  si  on  les  attribue  à  une  date 
antérieure  à  l'ère  chrétienne.  Ce  fait  résulte  de  la  forme  de 
l'écriture  des  inscriptions  placées  sur  ces  vases,  i^s  sinologues 
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et  M.  Stanislas  Julien  principalement,  déclarent  que  les  caractè- 
res de  cette  écriture  n'ont  été  introduits  en  Chine  que  vers  Tan  80 
ap.  J.-C,  et  que  par  conséquent  ces  vases  n'ont  pu  être  placés 
dans  les  lieux  d'où  on  les  a  retirés ,  lieux  qui  sont  d'une  époque 
antérieure  à  Tusage  de  récriture  employée  dans  leurs  inscriptions. 

Ainsi,  malgré  les  faits  qu'on  a  réunis  pour  démontrer  la  haute 
antiquité  de  cette  porcelaine  chinoise,  je  ne  peux  encore  ad- 
mettre cette  antiquité  comme  bien  établie. 

Mais  en  ne  rapportant  le  commencement  de  la  fabrication  de 
la  porcelaine  en  Chine  qu'à  des  dates  certaines,  l'une  de  i6'i 
avant  l'ère  chrétienne,  l'autre  encore  plus  certaine  de  44^  ^^^ 
après  J.-C. ,  elle  remonte  à  une  assez  haute  antiquité  pour  mon- 
trer combien  elle  est  antérieure  à  la  fabrication  la  plus  ancienne, 
admise  pour  l'Europe ,  et  même  à  sa  première  introduction  dans 
cette  partie  du  monde. 

Le  premier  four  (ou  fabrique  de  porcelaine)  dont  il  soit  fait 
mention ,  se  nommait  taou-yaou  et  était  situé  à  Chang-Nan  , 
province  de  Keang-si  ^  il  envoyait  des  tributs  de  porcelaine  à  la 
cour  de  Woo-tih  en  Tan  63o  (').  Les  célèbres  fours  de  King-té- 
Chin,  situés  à  l'E.  du  lac  Payang,  ne  furent  pas  établis  avant 
l'an  looo  de  l'ère  chrétienne. 

Le  musée  céramique  de  Sèvres  possède  plusieurs  pièces  da- 
tées qui  ont  été  fabriquées  en  1476,  d'après  la  traduction  que 
plusieurs  sinologues ,  et  notamment  M.  Klaproth ,  nous  en  ont 
donnée. 

Le  palais  du  Japon,  à  Dresde ,  en  renferme  qui  portent  les  dates 
de  i4o3  à  i4^3?  de  i465  à  14H8,  de  iSySà  1620,  et  ces  pièces, 
faites  les  premières  à  plus  de  deux  cents  ans  de  distance  des  der- 
nières, n'offrent  aucune  différence  dans  leur  mode  de  fabrication, 
leur  pâte,  leur  couleur  même.  C'est  en  i5i8  que  les  Portugais 
introduisirent  la  porcelaine  de  Chine  en  Europe ,  et  ce  ne  fut 
qu'environ  200  ans  après,  c'est-à-dire  en  1 706,  qu'on  fit  les  pre- 
miers essais  de  fabrication  de  porcelaine  dure  en  Saxe.  Or  en  ne 
prenant  qu'une  date  généralement  admise  pour  la  certitude  de 


(*)  Dict.  of  the  Chinese  language^  by  Mobbison .  In-A%  au  mot  Poreelain* 
Par*  III,  p.  320,1822. 
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la  fabrication  en  Chine,  celle  de  /\:\i  de  l'ère  chrétienne ,  on  verra 
que  la  fabrication  de  la  vraie  porcelaine  dure  en  Chine ,  est  de 
i25o  au  moins  antérieure  à  celle  de  la  porcelaine  en  Europe. 

Mais  avant  de  pénétrer  dans  cette  partie  occidentale  de  l'ancien 
continent ,  il  paraît  que  la  fabrication  de  là  porcelaine  s  était  in- 
troduite dans  une  partie  de  l'Asie  assez  éloignée  de  Tempire 

Chinois. 

Quoique  je  n'aie  pu  ni  voir  ni  connaître  personne  qui  ait 
vu  de  vraie  porcelaine  de  Perse  (  toutes  les  sortes  de  poteries 
qu'on  m'a  citées  pour  telles  se  réduisent,  par  Texamen,  à  netre 
que  de  belles  faïences  en  émail  bleu  ) ,  on  ne  peut  guère  douttT 
qu  on  n'ait  fabriqué  de  la  porcelaine  en  Perse.  Ce  ne  sont  pas 
les  indications  vagues  que  Pallas  en  donne  sur  des  fragments  de 
poterie  qu'il  appelle  porcelaine ,  trouvés  dans  des  ruines  et  dans 
des  tumulus,  qui  peuvent  établir  cette  conviction ,  car  il  y  a  eu  un 
temps  où  on  appela  porcelaine  toutes  les  poteries  un  peu  remar- 
({iiables.  Mais  ce  que  dit  Chardin  ne  peut  laisser  douter  que  les 
pièces  de  poteries  persanes  qu'il  donne  comme  porcelaine  n'appar- 
tiennent réellement  à  cette  sorte  de  poterie.  Il  la  décrit  sous  le 
nom  de  V  a  i  s  s  e  1 1  c  d  '  é  m  a  i  1  ou  de  faïence.  «  On  en  fait, 
»  dit-il,  dans  toute  la  Perse.  La  plus  belle  se  fait  à  Chîras,  à 
))  Metchcd ,  à  Yesd ,  à  Kirman  en  Caramanie ,  particulièrement 
))  dans  un  bourg  nonmié  Zorende.  La  terre  de  cette  feïence  est 
»  d'émail  pur,  tant  en  dedans  qu'en  dehors  (  ce  qui  indique  le 
»  glace  de  la  couverte)  comme  laporcelainede  laChine. 
»  Llle  a  le  grain  aussi  fm  et  est  a  u  s  s  i  transparente,  etc.  m 
Il  n'ost  pas  néjcessaire  d'aller  plus,  loin  pour  voir  que  ce  n'est  pas 
une  i'aïence-,  ce  ne  peut  pas  être  non  plus  un  verre  translucide , 
car  on  ne  connaît  aucune  vitrification  de  ce  genre  venant  de  la 
i\'rse ,  et  d'ailleurs  ce  voyageur  dit  si  expressément  que  cette 
porcelaine  est  tellement  semblable  à  celle  de  la  Chine  que  souvent 
on  ne  peut  l'en  distinguer,  qu'il  faudrait  le  croire  obser\'ateur  bien 
superiiciel  pour  avoir  confondu  deux  produits  aussi  dissemblables 
eu  tout,  que  de  la  porcelaine  et  du  verre.  Il  n'est  pas  probable 
non  plus  que  ce  soit  de  véritable  poi-celaine  chinoise  ap|K)rtée 
par  le  commerce .  puisque  Chardin  cite  les  principaux  et  nom- 
breux endroits  où  on  la  fabrique.  Ainsi,  en  i65o,  époque  du 
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voyage  de  Chardin,  et  très-certainement  avant  cette  époque,  on 
fabriquait  de  la  porcelaine  dans  cette  partie  de  TAsie. 

Porcelaine  dure.  —  sonche  allemande. 

Branche  saxonne. 

Nous  somnnes  obligés  d'attendre  1 700  pour  trouver  en  Eu- 
rope les  premiers  résultats  de  la  fabrication  de  la  véritable  por- 
celaine dure.  C'est  en  Saxe,  à  Dresde,  que  cette  fabrication  a 
commencé.  Son  histoire  est  fort  curieuse. 

Les  fabricants  de  faïence,  la  plus  belle  poterie  qu'on  eût  alors, 
ol  les  chimistescherchaient  de  nouvelles  pratiques  industrielles  ;  les 
princes  surtout,  frappés  depuis  200  ans  de  l'éclat,  de  la  dureté, 
de  la  solidité  et  de  la  translucidité  des  poteries  de  la  Chine  et  du 
Japon ,  que  les  Portugais  nomment  porcellana ,  durent  faire  et 
firent  en  effet,  notamment  dans  le  17*  siècle,  beaucoup  d'ef- 
forts pour  arriver  à  imiter  cette  belle  poterie.  On  fit  venir 
des  matières  premières  de  la  Chine,  mais  elles  avaient  déjà 
subi  une  préparation  mécanique  qui  les  avait  réduites  en 
une  poudre  fine  indéterminable^  d'ailleurs  la  pâte  de  la  porce- 
laine chinoise  était  composée  de  matières  différentes ,  et  il  fallait 
reconnaître  ces  matières  ,  les  trouver  en  Europe ,  et  découvrir 
dans  quelles  proportions  elles  devaient  être  mélangées.  Ces  re- 
cherches n'aboutirent  à  rien  -,  le  hasard,  comme  dans  la  plupart 
des  découvertes,  fit  beaucoup  plus.  Mais  aussi,  comme  dans 
les  brillantes  découvertes ,  c'est  qu'il  se  présenta  aux  yeux  d'un 
homme  de  science  et  de  génie  qui  sut  apprécier  et  saisir  ce 
qu'il  lui  off'rait. 

Cet  homme  ou  plutôt  ces  deux  hommes,  car  il  me  paraît 
qu'ils  ont  contribué  autant  l'un  que  l'autre  «à  la  découverte  de  la 
porcelaine  en  Europe,  furent  : 

EhrenfriedWalther  de  TSCmRNHAUS  et  Jean  Frédéric  bottcher 

ou  BOTTGER  (*). 


(*)  L'histoire  de  bôtthcher  ou  uottger,  comme  récrit  Engelhardl,  n*es( 
pas  moins  inléressantc,  moins  piquante  que  celle  de  Bernard  Palissy , 
quoique  d'un  caractère  bien  différent. 

li  est  né ,  dit  M.  KIcmm,  le  4  février  1682,  à  Schiaiz  en  Voiglland , 


486  POTERIE    A    PATE    DLRE   TIUKSLDCIDK. 

TSCRltiNHAus  suivit,  pour  y  arriver,  la  roîe  de  la  vitfi6cB- 
tion,  art  qu'il  avait  pratiqué  avec  succès.  C'est  celle  que  suivit 


ou  en  (685 ,  suivant  son  historien  Engelhardt.  Il  a  ctë  élevé  en  grande 
partie  à  Hsgdebourg  où  sun  père  avait  des  Tonctions  à  la  Monnaie. 
Celui  ci  prétendait  avoir  trouvé  la  pierre  pliilo9a|ihalc  et  en  avoir 
transmis  le  secret  à  son  fils.  Bôttger  était  superstiiieui  et  metlaït  une 
certaine  importance  à  Être  enTa  n  t  du  Dimanclic,  prétendanl  que 
cette  circonstance  lui  donnait  la  Tacultè  de  lire  dans  l'avenir. 

Ses  travaux  secrets  d'alchimie  le  rendant  peu  lÈlé  aui  travaux  de  h 
pharmacie  ,  il  opérn  sa  première  fuite  en  abandonnant  la  pharmacie  de 
ZQrn.  Mais  il  y  revint  bientôt  et  continua  de  se  livrer  à  ses  recherche 
d'alchimie:  il  parvint  k  y  intéresser  Zurn  Sun  patron,  qui  cependant  ne 
l'avait  repris,  après  son  escapade ,  qu'à  condition  qu'il  renoncerait  â 
l'alchimie.  11  apprit  bientôt  que  le  roi  de  Prusse,  informé  de  ses  cspénn- 
rcs  et  de  ses  succès  ,  voulait  lui  arracher  ses  secrets  -,  il  prit  une  seconde 
fois  la  Tuile.  Le  roi  le  fit  poursuivre  :  on  l'arrêta  en  Saie  ,  mais  l'électeur 
ne  voulut  pas  le  livrer,  le  Gt  enlever  de  Wiltenberg.  et  gardant  pour  lui  ce 
fabricant  d'or,  comme  on  ra]ipelait,  il  lui  fil  continuer  ses  recher- 
ches alchimiques  secrêtenienl  elsuusuiicactivc  surveillance, égale  inné 
vraie  captivité  ;  il  était  presque  tenu  au  secret.  Le  roi  soupçonna  tiientiU 
que  ces  recherches  étaienisans  succès  et  peut-être  sans  rcalîté,  et  Bdllger 
qui  probablement  \a  avait  entreprises  de  bonne  foi,  commença  i  voir 
aussi  qu'elles  étaient  illusoires.  Il  était  inquiet  de  cette  position  lorsque 
Tschirnhaus  le  remit  sur  la  voie  de  la  recherche  de  la  porcelaine  dont 
les  succès  devaient  avoir  des  résultats  moins  brillants  et  des  avantages 
moins  rapides  que  ceux  de  la  fabrication  de  l'or,  mais  plus  probables  et 
trcs'avanlageux.  Il  s'y  livra  donc  avec  l'aide  de  son  compagnon ,  mais 
toujours  sous  une  surveillance  Ircs-scvère,  jusqu'au  moment  ou  ayant 
fait  d'abord  des  grès  durs  et  rouges,  poterie  cependant  déjà  connue,  il 
arriva  à  connaître  le  kaolin  et  à  faire  de  la  véritable  porcelaine  blancbt, 
plus  blanche  même  que  celle  delà  Chine,  On  ne  dit  pas  précisément  quel 
fut  le  kaolin  qu'il  employa  pour  les  premiers  es-ais,  mais  ce  qui  parait 
certain,  c'est  qu'il  découvrit  le  kaolin  d'Aue,  base  de  la  porcelaine 
de  Saxe,  par  un  hasard  aussi  singulier  que  ceux  qui  firent  connaître  lei 
kaolins  deSaint-lricix  et  de  Passa w.  1c  silex  de  la  faïence  fine, etc. 

En  1711,  Jean  Schnorr,  un  des  plus  riches  maîtres  de  forges  de  t'En- 
gebirge.  passant  à  cheval  prés  d'.Aue,  remarqua  que  les  pieds  de  »n 
cheval  enfonçaient  dans  une  terre  blanche  et  molle  dont  il  avait  peine 
Il  se  tirer.  L'usage  général  de  la  poudre  â  poudrer  eu  faisait  alors  Uli 
iibjet  de  commerce  considérable.  Schnorr.  négociant  calculateur,  vit  dans 
cette  terre  un  moyen  de  remplacer  la  farine  de  froment  pour  celle  fa- 
brication,-!] en  emporta  donc  un  échantillon  à  Carisfeld  et  en  lii  pré- 
parer en  effet  de  la  poudre  qu'il  vendit  en  grande  quantité  â  Uresdu .  k 
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aussi  Kéaumur  en  se  faisant  Tidée  que  la  porcelaine  n'était  qu'un 
verre  imparfait.  Il  arriva  comme  Réaumur  à  produire  un 
verre  laiteux  qui  n'avait  aucune  des  qualités  de  la  porcelaine. 
BOTTGER ,  élève  en  pharmacie  chez  Zom ,  à  Berlin ,  était 
assez  chimiste  pour  suivre  la  recherche  de  la  transmutation  des 
métaux  ^  il  avait  acquis  par  ce  genre  de  travail  une  sorte  de  con- 
sidération auprès  du  roi  de  Prusse ,  Frédéric  Guillaume  I".  Il 
craignit  que  cette  considération  n'arrivât  jusqu'à  la  persécution 
s'y  n'obtenait  pas  ce  qu'il  avait  annoncé.  Il  quitta  Berlin,  voya- 
gea 3  ans  en  Saxe ,  ce  pays  de  mines  et  de  toutes  sortes  de  bonne 
argile  à  poterie;  mis  enfin  par  un  rescrit  de  1701 ,  du  roi  de 


Leipzig,  Zittau,  etc.  Bôltger  en  ayant ,  comme  les  aatres,  fait  poudrer 
sa  perruque,  remarqua  que  cette  poussière  blanche  avait  un  poids  inac- 
coutumé ;  il  interrogea  son  valet  de  chambre  (Klunker)  sur  l'origine  de 
sa  poudre  ;  ayant  appris  qu'elle  était  terreuse ,  il  l'essaya  »  et  à  sa 
grande  joie  il  s'aperçut  qu'il  avait  enfin  trouvé  la  matière  longtemps 
cherchée  qui  sert  de  base  à  la  porcelaine  blanche  ;  car  jusque-là  il  n'a- 
vait pu  faire  que  des  grès  rouges  qui,  quoique  bien  inférieurs  à  la  porce- 
laine chinoise,  avaient  eu  une  grande  vogue  en  Saxe  lors  de  leur  appa- 
rition. 

Le  kaolin  continua  d'être  connu  dans  le  commerce  sous  le  nom  de 
Schnorrischen  weissen  erde  (  terre  blanche  de  Schnorr  ).  Son  exporta - 
lion  était  défendue  sous  les  peines  les  plus  sévères  et  on  le  faisait  trans- 
porter à  la  fabrique  par  des  gens  assermentés  et  dans  des  tonnes  scellées. 

Les  précautions  prises  pour  assurer  le  secret  sur  tout  ce  qui  intéres- 
sait la  fabrication  de  la  porcelaine,  étaient  portées  au  delà  de  ce  qu'on 
pourrait  croire.  Le  point  fondamental  des  instructions  données  à  tous 
ceux  qui  y  travaillaient  depuis  le  premier  jusqu'au  plus  simple  ouvrier 
était  a  secret  jusqu'au  tombeau  !  »  Cette  instruction  était  répétée  aux 
principaux  chefs  tous  les  mois  et  affichée  pour  les  inférieurs  à  la  porto 
des  ateliers. 

Quiconque  trahissait  un  des  secrets  était  menacé  par  le  roi  d'être  en- 
fermé pour  la  vie  comme  prisonnier  d'état  à  la  forteresse  de  Kœ- 
nigstein. 

La  fabrique  d'AIbrechtsburg  à  Meissen  était  traitée  en  véritable  place 
forte  dont  le  pont-Ievis  n'était  abaissé  que  la  nuit  et  l'entrée  interdite  à 
quiconque  n'en  faisait  pas  partie ,  et  lors  même  que  le  roi  y  amenait  des 
étrangers  do.  marque,  il  était  enjoint  de  cacher  avec  soin  les  secrets 
(  Arcanes  ). 
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Pologne  ,  Frédéric-Auguste  I",  électeur  de  Saxe,  à  l'abri  des 
poursuites  du  roi  de  Prusse,  il  s'établit  à  Dresde  toujours  sur  la 
réputation  ,  très-respectée  alors,  d'un  habile  alchimiste.  11  eut  le 
sort  de  presque  tous  les  adeptes,  il  ne  trouva  pas  ce  qu'il  cher- 
chait ,  mais  il  fut  mis  sur  la  voie  de  découvrir  ce  qu'il  ne  cher- 
chait pas. 

L'électeur  de  Saxe  ordonna  à  Tschirnhaus,  adepte  dans  une 
autre  direction ,    de   recevoir  Bottger  dans   son  laboratoire  , 
mais  de  surveiller  ses  travaux.  Tschirnhaus  avait  aussi   voyage 
en  Saxe,  et  comme  minéralogiste  il   en  connaissait  bien  les 
argiles.  11  fournit  à  Bottger  une  bonne  argile  rouge  d'Okrilla, 
près  Meissen ,    pour  en    faire   des  creusets  de  fusion  ;    il  ob- 
tint une  poterie  rouge,  dense,  solide,  très-dure,  mais  opaque: 
on  la  nomma  porcelaine  rouge.  Ce  n'était  pas  de  la  por- 
celaine puisqu'elle  n'avait  aucune  translucidité  ,  c'était  un  grès- 
rérame,  espèce  de  Poteries  qui,  ainsi  que  nous  l'avons  vu ,  ne 
«iiffère  de  la  porcelaine  que  par  son  opacité.  11  avait   suivi, 
f'omme  on  doit  le  remarquer,  au  lieu  de  la  voie  vitrique,  la 
voie  céramique  qui  devait  le  mener  bien  plus  sûrement  que  la 
première  n  la  découverte  de  la  porcelaine.  Cependant  ce  n'est  pas 
ce  qu'on  vit  d'abord  dans  cette  découverte   de  grès-cérame 
rouge ,  mais  une  matière  résistant  à  une  haute  température  et 
qui  pourrait  bien  conduire  à  la  découverte  bien  plus  importante 
de  la  teinture  d'or. 

Alors  le  roi  de  Pologne  ,  électeur  de  Saxe ,  donna  à  Bottger 
pour  qu'il  ne  fut  pas  exposé  dans  ses  recherches  à  la  curiosité  du 
public,  un  laboratoire  et  des  ouvriers  dans  le  palais  d'Albert,  à 
Meissen.  11  fut  pourvu  de  tout  ce  qui  pouvait  lui  être  agréable; 
il  avait  une  voiture  pour  aller  à  Dresde  aussi  souvent  qu'il  le 
voulait;  mais  aussi  il  avait  pour  compagnon  un  officier  qui  ne 
le  quittait  pas,  car  on  craignait  qu'il  ne  s'enfuît  emportant  avec 
lui  ses  précieux  secrets. 

En  170G ,  le  roi  de  Suède  Charles  XII  entra  en  Svaxe.  L'élec- 
teur craignant  [)our  Bottger,  pour  ses  travaux  et  probablement 
aussi  pour  ses  secrets,  les  résultats  d'une  pareille  invasion,  le 
fit  rx)nduire  avec  Tchirnhaus  et  trois  de  ses  ouvriers,  sous  une 
escorte  de  cavalerie,  dans  la  forteresse  de  Kœnigstein  où  il  lui  fit 
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établir  un  laboratoire.  11  v  était  soumis  à  une  surveillance  en- 
core  plus  sévère.  Cette  dure  réclusion  ne  lui  ôta,  dît-on,  rien  do 
sa  gaieté  ;  il  faisait  des  vers  et  s'amusait  avec  ses  trois  compa- 
gnons, Ritter,  Romannset  Beichling,  qui  malgré  cela  formèrent 
un  plan  d'évasion. 

Après  un  an  de  séjour  et  de  travaux  à  Kœnigstein ,  il  fut  re- 
ronduit  à  Dresde  le  22  sept.  1707,  et  placé  dans  une  nouvelle 
maison  avec  un  nouveau  laboratoire  que  Télecteur  de  Saxe  lui 
avait  fait  arranger  sur  le  Jungferbastei. 

11  reprit  avec  Tschirnhaus  ses  travaux  pour  arriver  à  la  fabri- 
cation de  la  vraie  porcelaine ,  de  celle  qui  devait  ressembler  à  la 
porcelaine  chinoise.  Les  recherches  furent  longues  et  fatigantes  ; 
on  y  passait  des  nuits  entières,  et  on  donne  encore  ici  un  exem- 
ple du  caractère  jovial  de  Bottger  ,  en  disant  que  dans  des  essais 
de  cuisson  qui  duraient  3  et  4  jours  il  ne  quittait  pas  la  place  et 
savait  tenir  ses  ouvriers  éveillés  par  sa  conversation  gaie  et  pi- 
quante. 

Quelques  circonstances  doivent  être  remarquées  dans  la  suite 
de  ces  tent<itives. 

On  dit  que  les  fusions  préparatoires  étaient  faites  au  moyen 
du  miroir  ardent  de  Tschirnhaus.  Il  avait  pris  pour  le  façonnage 
de  ses  pièces  un  potier  habile  de  Dresde,  nommé  Fischer  et  un 
certain  père  Eggebrecht  qui  avait  été  occupé  dans  les  fabriques 
de  faïence  de  Hollande  si  justement  célèbres. 

Tschirnhaus  mourut  en  1708.  Cet  événement  n'interrompit 
pas  les  travaux^  enfin  on  fit  dans  le  plus  grand  des  fours  une 
fournée  qui  dura  5  jours  et  5  nuits  (*)  et  qui  réussit  parfaitement. 
On  dit  que  Télecteur  voulut  assistera  la  fournée  suivante ,  et 
(|u'on  tira  devant  lui  une  cazette  dans  laquelle  était  une  théière 
qui  fut  jetée  rouge  dans  Teau  sans  être  brisée  (*).  Cette  poterie 
(tait  encore  un  grès-cérame  rouge  nientionné  plus  haut.  On  lui 

(I)  La  construction  des  fours  à  porcelaine  allemands,  à  cette  époque,  explique 
jusqu'à  un  certain  point  cette  longue  durée  du  feu.  On  peut  cuire  maintenant,  et 
in  .s-l)i(Mi ,  la  porcelaine  dans  un  four  qui  contient  le  double  des  fours  saxons,  en 
23  heures. 

(-}  Ce  fait  nie  paraît  bien  douteux,  pour  ne  pas  dire  impossible,  à  cause  de 
rininiersion  dans  l'eau.  Cependant  on  en  a  quelques  exemples  dans  des  creusets 
qui  se  rapprochent  quelquefois  du  grès. 
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donnait  l'éclat  de  la  porcelaine ,  soit  en  le  polissant  sur  le  tour 
des  lapidaires,  soit  en  le  couvrant  d'une  glaçure  fondant  à 
basse  température,  mais  ce  n'était  pas  encore  de  la  vraie  por 
celaine. 

C'est  en  1 709  que  Bottgor  parvint  enfin  à  obtenir  une  véri- 
table porcelaine  à  pâte  blanche,  translucide,  et  en  tout  sembla- 
ble aux  porcelaines  de  la  Chine  et  du  Japon. 

On  procéda  presque  immédiatement  à  établir  la  grande  fabri- 
que royale  dans  le  château  d'Albert  à  Meissen.  Bottger  en  fut 
nommé  directeur. 

On  s'étudia  à  imiter  complètement  les  porcelaines  chinoises 
dans  toutes  leurs  couleurs ,  formes ,  peintures ,  dorures ,  et  si  par- 
faitement que  dans  le  musée  céramique  de  Dresde  qu'on  nomme 
le  palais  du  Japon  ,  où  une  quantité  immense  de  ces  porcelaines 
sont  conservées,  il  a  fallu,  dans  le  plus  grand  nombre  des  cas,  que 
je  visse  la  marque  de  la  porcelaine  de  Saxe  (  les  deux  épées  en 
croix  )  pour  distinguer  ces  porcelaines  de  celles  de  la  Chine. 

On  ne  sut  pas  d'abord  quelle  fut  la  terre  à  porcelaine  qu'il 
employa  dans  ses  premiers  essais  de  porcelaine  blanche  ;  cependant 
Tanecdote  racontée  plus  bas  semble  nous  apprendre  que  le  kaolin 
d'Aue,  près  Schneeberg,  fut  la  base  de  cette  première  porcelaine 
«le  Saxe,  comme  il  Test  encore  actuellement  ;  mais  la  date  ('7*0 
no  s'accorde  pas  avec  celle  de  1710  donnée  comme  étant  celle 
de  l'année  où  se  vendit  la  première  porcelîiine  blanche  à  la  foire 
de  i^ipsick.  Il  faut  ou  qu'il  y  ait  erreur  dans  la  première  date , 
ou  qu'en  effet  la  première  porcelaine  blanche  n'ait  pas  été  faite 
avec  le  kaolin  d'Aue. 

Bcittger,  devenu  directeur,  ne  mit  plus  dans  ses  travaux  la 
même  suite,  la  même  ardeur  que  lorsqu'il  était  à  la  recherche 
de  ce  qu'il  avait  enfin  trouvé  ;  il  mena  une  vie  de  plaisir  et  de 
luxe  et  mourut  jeune  (  âgé  de  35  ans  ),  en  1719. 

Voilà  donc  le  procédé  de  la  porct^laino  dure  et  chinoise  in- 
troduit en  Europe.  Les  progrès  que  cette  industrie  fit  en  Saxe 
appartiennent  à  l'histoire  particulière  de  la  manufacture  de  Meis- 
sen; j'y  renvoie.  Voyons  maintenant  comment  cette  découverte 
se  propagea  dans  les  antres  parties  i\o  l'Kurope. 

Elle  y  arriva  par  deux  voies  bien  ditft'rentes-,  l'une  qui  n'était 
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pas  la  vraie  ,  mais  qui  fut  bien  la  plus  difficile  et  la  plus  honora- 
ble, conduisit  à  une  poterie  qui  avait  presque  tous  les  caractères 
(le  la  porcelaine  ,  mais  qu'on  devait  considérer  comme  une  por- 
celaine artificielle,  car  il  n'entrait  dans  sa  composition  aucun 
des  élémenls  de  la  porcelaine  de  Saxe  :  c'est  la  porcelaine  tendre 
ou  f  r  i  1 1  é  e ,  que  j'ai  fait  connaître  plus  haut. 

L'autre  voie,  très-facile,  était  pratiquée  par  les  hommes  sans 
conscience  qui  croient  que  le  vol  d'un  procédé  n'est  pas  aussi 
coupable  qu'un  vol  matériel  ;  c'est  par  cette  voie  que ,  malgi'é 
toute  la  surveillance  exercée  sur  les  ouvriers  de  Meissen,  un 
d'entre  eux,  chef  d'atelier,  nommé  Stobzel,  transporta  à  Vienne 
les  procédés  de  Meissen,  et  y  fonda,  dès  1720,  une  fabrique 
de  porcelaine  dure  qui  ne  prit  un  véritable  essor  qu'en  1744* 
Il  partit  bientôt  de  Vienne  (1740)  plusieurs  transfuges;  Tun 
d'eux,  nommé  Ringler,  apporta  à  Gelz,  fabricant  de  faïence  à 
Hochst,  sur  le  Mein,  près  Francfort,  le  plan  des  fours  de  Vienne, 
et  couronna  par  cette  véritable  trahison ,  les  efforts  impuissants, 
mais  louables,  que  le  propriétaire  de  cette  fabrique  de  faïence, 
aidé  de  son  ouvrier  Lowenfink  et  de  Bengraf,  autre  Potier,  avaient 
faits  pour  découvrir  h;  procédé  de  la  fabrication  de  la  porcelaine 
dure. 

Les  princes  et  villes  d'Mlemagne  voulurent  à  l'envi  établir 
des  fabriques  de  cette  poterie  si  recherchée.  Ils  se  soustrayaient 
par  les  moyens  de  séduction  les  ouvriers  qui  paraissaient  con- 
naître les  procédés  de  la  fabrication.  Ainsi  le  duc  de  Brunswick 
voulut  enlever  à  Gelz,  par  des  offres  très-avantageuses ,  le  Potier 
Bengraf.  H  n'y  réussit  qu'après  beaucoup  de  tribulations,  car 
Bengraf  fut  arrêté  par  l'ordre  de  l'électeur  de  Mayence  -,  on  le 
priva  de  nourriture  jusqu'à  ce  qu'il  eût  promis  de  laisser  à  Gelz 
tous  ses  procédés  et  qu'on  en  eût  constaté  l'exactitude.  Alors  il 
partit,  et  fonda  en  1760  (en  1744?  dit  M.  Scholz)la  fabrique  de 
Furstenberg  sur  le  Weser.  Mais  comme  il  mourut  avant  d'avoir 
mis  ses  procédés  en  exécution ,  le  duc  de  Brunswick  en  eût  été 
|)our  ses  frais,  si  un  chimiste  instruit,  le  baron  de  Lang,  n'eût 
trouvé  le  moyen  de  suppléer  à  ce  qui  manquait. 

Ringler  resté  à  Hochst  conduisait  bien  cette  fabrique;  mais  on 
voulut  connaître  ses  recettes,  il  les  portait  toujours  sur  lui,  il 
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aimait  à  boire,  ses  compagnons  luionlevèient,  et  pendant  qu'il 
dormait,  ils  lui  enlevèrent  ses  notes,  les  copièrent  et  les  reco- 
pièrent. Ils  les  colportaient  en  Allemagne  et  les  vendaient  à  des 
personnes  riches,  charmées  de  devenir  propriétaires  d'un  art  bril- 
lant, très  en  vogue  et  très-productif. 

Un  certain  Paul  Becker  est  renommé  comme  un  de  ces  colpor- 
teurs les  plus  actifs:  il  parcourait  la  France,  les  Pays-Bas,  la 
Hollande ,  ot  finit  par  s'établir  à  Brunswick  avec  une  pension  du 
duc,  ayant  pour  condition  qu'il  cesserait  ses  voyages  et  son  col- 
portage. La  plupart  des  recettes,  transmises  ainsi  par  des  mains 
ignorantes,  étaient  inexactes  et  détournaient  quelquefois  davan- 
tage de  la  vraie  route  qu'une  recherche  faite  rationnellement. 

Ringler  quitta  Ilochst  et  alla,  vers  177 5,  à  Frankenthal  éta- 
blir avec  le  négociant  Hannung  (que  nous  appelons  Hannong  (')) 
une  des  plus  connues  et  des  plus  anciennes  fabriques  de  porce- 
laine de  r Allemagne.  11  mourut  en  1761  -,  nous  en  parlerons  en- 
core en  faisant  l'histoire  de  l'établissement  des  porcelaines  en 
France.  Nous  poursuivons  celle  des  fabriques  d'Allemagne  qui 
appartiennent  toutes  à  la  catégorie  des  porcelaines  dures. 

Ringler,  ce  premier  et  trop  heureux  transfuge  de  Vienne, 
peut  être  regardé  comme  fondateur  immédiat  ou  médiat  de 
toutes  les  fabriques  de  porcelaine  d'Allemagne  5  c'est  à  lui  direc- 
tement qu'on  doit  rétablissement  de  la  manufacture  de  Nyni- 
phenbourg  près  Munich,  en  i75(),  et  de  celle  de  Louisbourg,  près 
Stuttgard,  en  1758,  dont  il  resta  le  directeur.  C'est  à  des  ou- 
vriers partis  de  Hochst  qu'on  doit  celle  de  la  veuve  Sperl,  à  Baden- 
Baden  en  1753. 

Celles  de  la  Suisse,  de  Cassel ,  du  Bas-Rhin  donnèrent  en  1750 
la  première  idée  de  celle  de  Berlin  (*)  qui  ne  prit  une  réelle  con- 
sistance qu'en  1763.  On  en  a  fait  l'histoire  spéciale  en  son  lieu 
(  page  393  ). 

Nous  avons  suivi  assez  loin  les  modifications  de  ce  premier 
tronc  de  la  porcelaine  dure  partant  de  Dresde  et  s'étendant  sur 
une  grande  partie  de  l'Allemagne. 

(')  Il  signe  ainsi. 

{*)  C'est  ik  roccasion  de  ceUe  création  que  Poit  fit  et  publia  sa  lithogéognosle- 
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Branche  thnringienne.  —  Mais  il  est  une  autre  branche  de 
cet  art  tout  à  fait  différente  et  indépendante  de  la  première ,  et  à 
laquelleonne  peut  reconnaître  d'autre  origine  que  la  connaissance 
que  tous  les  savants  avaient  acquise  du  kaolin  par  Tusago  qu'on 
en  faisait  depuis  plus  de  5o  ans:  C'est  à  Rudolstadt  que  prit  nais- 
sance le  nouveau  rameau  d'où  sont  sorties  toutes  les  fabriques 
de  porcelaine  de  la  Thuringe. 

En  1708  une  vieille  femme  apporta  dans  le  laboratoire  du 
chimiste  Macheleid  une  poudre  pour  sécher  l'écriture.  Le  grain 
et  l'aspect  de  cette  poudre  frappa  le  jeune  Henri,  fils  de  Mache- 
leid, qui  avait  étudié  à  Jena  ;  il  essaya  d'en  faire  une  pâte  :  c'était 
(lu  kaolin.  11  réussit  à  en  faire  de  la  porcelaine  et  fonda,  en  176^2, 
une  fabrique  de  porcelaine  à  Sitzerode  qui ,  en  1767,  fut  trans- 
firée  à  Volkstadt  et  devint  la  souche  des  autres  fabriques  de  la 
Thuringe,  telles  que  celles  de  Wallendorf  en  Cobourg,  qui  fait 
principalement  des  tasses  pour  laTurquie  et  des  têtes  de  pipe,  celle 
<le  Leimbach  en  Thuringenwald  ,  etc.  Ce  furent  principalement 
(iolhelf,  Greiner  et  son  associé  Haman  qui  répandirent  cet  art  en 
Thuringe,  en  associant  à  leur  fabrique  de  Leimbach  qui  était 
déjà  trop  petite  ,  celle  de  Grossblreitenbach  près  de  Rudolstadt, 
d'Ilmenau  et  de  Veilsdorf. 

Rameau  Slave  et  Scandinave. —  La  porcelaine  allemande 
et  toujours  la  porcelaine  dure  s'étendit  vers  le  même  temps  dans 
les  pays  Slave  et  Scandinave. 

C'est  vers  1766  que  fut  fondée,  par  la  protection  de  l'impé- 
ratrice Elisabeth  de  Russie ,  la  manufacture  dite  de  St-Péters- 
bourg  à  8  kilomètres  de  cette  capitale.  Les  matières  premières ,  le 
kaolin  et  le  felspath ,  sont  tirés  des  donmines  russes  \  le  premier 
de  la  forteresse  de  Tschebarkal  dans  l'Oural ,  où  on  le  lave ,  et 
(le  Gluchow  dans  l'Ukraine ,  le  second,  ainsi  que  le  quarz  ,  des 
environs  d'Olonetz. 

On  fait  honneur  à  MM.  Muller  et  Tondi  de  cet  emploi  de  ma- 
tières indigènes  au  sol  russe.  On  regarde  néanmoins  la  manufac- 
ture do  porcelaine  de  Moscou,  fondée  par  M.  Garnot,  comme  la 
plus  ancienne  fabrique  russe  de  cette  espèce. 

Le  Danemarck  fut  un  des  derniers  états  qui  voulut  aussi  avoir 
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sa  manufacture  de  porcelaine  :  celle  de  Copenhague  ne  fut  établie 
que  vers  1780.  C'est  le  baron  de  Tang,  ci^^tê  plus  haut,  à  l'occa- 
sion de  la  manufacture  de  Furstenberg ,  qui  fbnda  cette  ma- 
nufacture qu'on  peut  par  conséquent  regarder  comme  une  rami- 
fication du  tronc  Saxon. 

Toujours  à  peu  près  dans  la  même  période  de  temps ,  c'est'à- 
dire  de  1760  à  1780 ,  s'élevèrent  en  France,  en  Angleterre,  en 
Italie  et  même  en  Espagne,  des  fabriques  de  porcelaine.  Mais 
comme  aucune  ne  dut  ses  recettes  à  des  transfuges  allemands, 
elles  suivirent  toutes  des  procédés  qui  leur  étaient  propres  et  qui 
étaient  fondés  sur  ce  seul  principe  \  faire  une  pâle  solide  qui, 
cuite  à  assez  haute  température ,  puisse  acquérir  de  la 
translucidité  et  recevoir  une  belle  et  solide  glaçure.  C'é- 
taient les  caractères  frappants  et  les  caractères  réels  de  la  vraie 
porcelaine  tant  chinoise  qu'allemande.  De  l'application  de  ce 
principe  résulta  la  porcelaine  tendre. 

Porcelaine  tendre. 

Les  pays  que  je  viens  de  citer  ne  connaissaient  pas  encore  les 
kaolins  granitiques  dont  ils  recelaient ,  surtout  la  France ,  des 
niines  si  belles  et  si  abondantes^  ne  pouvant  employer  le  felspath 
pour  couverte  de  leurs  pâtes  souvent  fusibles  à  haute  tempé- 
rature, ils  firent  cette  espèce  de  porcelaine  qu'on  appelle  po  r- 
cclaine  tendre  ou  porcelaine  t'rittée,  porcelaine 
tout  à  fait  artificielle  et  dont  la  composition  suppose,  comme  on 
a  dû  le  remarquer,  des  recherches  et  des  combinaisons  bien  plus 
difiiciles  que  celles  de  la  porcelaine  dure  qui  consiste  dans  l'asso- 
ciation de  deux  matières  fournies  par  la  nature. 

Sonche  fjrançaise C'est  de  1695  à  1760  que  cette  porce- 
laine fut  établie  en  France,  d'abord  à  St-Cloud  en  17.47,  par  les 
sieurs  Chicoineau. 

Ensuite  j  en  1740  et  surtout  en  174^,  à  Vincennes  ,  berceau 
de  la  manufacture  de  Sèvres  et  d'après  le  procédé  d'un  sieur  Gra- 
vant: puis  en  1761  à  Sceaux,  toujours  dans  les  environs  de  Paris. 

Elle  s'établit  aussi,  par  suite  de  la  même  privation  de  matière 
première,  dans  les  pays  tout  secondaires  de  la  Belgique,  à  Tour- 
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nay,  à  Arras,  à  St-Amand-lcs-Eaux.  Ces  dernières  fabriques  sont 
les  seules  qui  aient  résisté  à  la  puissance  envahissante  de  la 
porcelaine  dure  (*). 

Sonche  an^rlalse.  —  Les  fabriques  de  porcelaines  établies 
en  Angleterre  vers  174^9  dont  la  plus  ancienne  est  celle  de 
Chelsea ,  appartiennent  toutes  à  Tordre  des  porcelaines  tendres , 
mais  elles  sont  composées  d'une  manière  assez  différente ,  quoi  - 
que  le  principe  fondamental  reste  le  même  ('). 

souche  italienne.  —  Les  porcelaines  d'Italie  appartiennent 
à  deux  variétés  principales  de  la  division  des  porcelaines  dures 
hybrides;  les  unes,  celle  du  Vicentin ,  celle  de  Doccia  près  Flo- 
rence ,  et  celle  de  Naples,  sont  des  porcelaines  dures  dont  le  kao- 
lin ,  qui  vient  de  Schio,  est  d'une  espèce  et  d'une  origine  tout  à 
fait  différentes  du  kaolin  granitique  -,  elles  constituent ,  par  le  fait 
et  par  leur  composition  très-compliquée,  la  première  variété.  Ciclle 
de  Doccia,  la  plus  ancienne,  a  été  fondée  vers  1740. 

La  seconde  variété  appartient  encore  aux  porcelaines  dures  5 
mais  elle  diffère  des  porcelaines  allemandes  par  son  élément 
plastique  et  infusible  qui  est  ici  une  terre  à  base  de  magnésie , 
tantôt  un  silicate,  tantôt  un  carbonate.  Elle  n'a  fourni  que 
deux  exemples  très-récents,  qui  n'existent  plus  actuellement, 
la  manufacture  de  Vineuf  près  Turin  et  celle  de  Buen  Retiro  près 
Madrid. 

Les  établissements  de  fabrique  de  porcelaine  en  Amérique 
septentrionale  sont  trop  récents  ou  bien  leur  existence  a  été 
trop  courte  et  est  trop  précaire  pour  prendre  place  dans  cette 
histoire.  C'était  des  porcelaines  dures. 

J'ai  cru  devoir  présenter  ce  tableau  général  de  l'histoire  de  la 

(*)  La  porcelaine  dure  n*a  été  établie  à  Sèvres  qu'en  1771.  On  a  fait  connaître  à 
rariicle  de  la  porcelaine  tendre  de  Sèvres  et  des  diverses  fabriques  de  porcelaine 
de  France  ,  tant  dure  que  tendre ,  les  détails  qui  complètent  cet  aperçu  de  This- 
tuire  de  rétablissement  de  la  Porcelaine  en  France. 

(*}  On  a  >u  en  son  lieu  que  ce  principe  ne  consiste  pas  «iniquement  dans  l'intro- 
(^uction  d'une  fritte  vitreuse  dans  la  pâte,  mais  sur  cette  particularité  que  la  glaçurc 
est  cuite  à  une  température  inférieure  à  celle  qu*a  subie  le  biscuit  pour  être  cuit. 
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Dorceliiine  tant  dure  que  tendre ,  tant  en  Asie  qu'en  Europe, 
avant  de  donner  en  détail  celle  de  la  porcelaine  en  France  et  de  la 
manufacture  de  Sèvres  en  particulier,  parce  qu'on  n'y  verra  plus 
comme  en  Allemagne,  une  sorte  dominer  exclusivement ,  mais 
les  deux  espèces  s  élever  successivement  et  même  se  développer 
simultanément. 

Histoire  de  la  porcelaine  en  France  et  de  la  Manufacture 

royale  de  sèvres  en  particulier. 

La  porcelaine  d  u  r  e  de  Saxe  était  déjà  répandue  dans  le  com- 
merce depuis  17 10-,  elle  était  fabriquée  dans  toute  l'Allemagne, 
à  Vienne  dès  1 744 1  à  Berlin ,  à  Nymphenbourg  près  Stuttgard, 
à  Saint-Pétersbourg.  Elle  était  déjà  devenue  pour  plusieurs  sou- 
verains un  objet  de  spéculation  et,  en  même  temps,  un  objet  de 
splendeur  et  de  nmnificence,  que  la  France  n*avait  encore  rien 
fait  dans  cette  classe  de  poterie. 

Cependant,  depuis  1696 ,  on  y  faisait  une  poterie  translucide, 
blanche,  à  couverte  brillante,  qu'on  appelait  de  la  porcelaine, 
et  qui  appartenait  bien  eflFectivement ,  par  les  caractères  de  sa 
pâte,  à  cette  classe  de  poterie  :  c'était  de  la  porcelaine  tendre: 
et,  si  on  a  bien  saisi  les  différences  qu'il  y  a  entre  la  composition 
de  cette  porcelaine  et  celle  de  la  porcelaine  dure,  on  conviendra 
(ju'il  avait  fallu  plus  de  recliercln»s .  j'ose  dire  plus  de  génie ,  pour 
composer  cette  porcelaine  artilicifllt*  par  des  moyens  très-compli- 
qués ,  que  pour  obtenir  la  porcelaine  dure  résultimt  du  simple 
mélange  de  deux  matières  naturelles;  mais  c'est  qu'un  labora- 
toire et  des  matières  premières  connues  peuvent  répondre  dans 
tous  les  temps  aux  questions  que  leur  font  la  science ,  la  sagacité 
et  la  persévérance ,  tandis  que  ces  qualités ,  sans  un  heureux  con- 
cours de  temps  et  de  circonstances,  ne  peuvent  faire  découvrir 
le  kaolin  et  le  felspath  convenables  pour  la  porcelaine;  maté- 
riaux assez  rares  et  propres  s(?ulement  à  (juelques  terrains.  On 
ne  connaît  encore  en  France  (jue  (juatre  ou  cinq  cantons  où  Ion 
trouvtî  cfs  matières  ,  et  ils  sont  situés  dans  des  lieux  ou  il  n^avait 
peut-être  paru  depuis  des  sicch.'S  aucun  homme  capable  de  les 
leeonnaître  et  de  les  employer. 
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En  Allemagne ,  les  terrains  qui  renferment  ces  mêmes  matièreS| 
se  présentent  sur  un  bien  plus  grand  nombre  de  points ,  et  sur- 
tout à  la  proximité  des  villes  et  des  établissements  de  mines 
remplis  de  chimistes,  de  métallurgistes,  de  mineurs  en  état  de 
les  reconnaître ,  de  les  essayer  et  de  les  employer.  Aussi ,  après 
avoir  fabriqué  de  la  porcelaine  tendre  pendant  soixante  ans  à 
Saint-CIoud,  à  Chantilly,  à  Orléans,  à  Villeroy ,  enfin  à  Yincennes 
et  à  Sèvres  (  car  on  peut  la  faire  partout  ),  ce  n'est  que  du  mo- 
ment où  on  eut  découvert  le  kaolin  dans  les  environs  de  Limoges, 
qu'on  put  faire  et  qu'on  fit  de  la  porcelaine  dure,  de  la  vraie 
porcelaine. 

La  fabrication  de  la  porcelaine  en  France  peut  donc  se  diviser 
en  deux  époques  bien  distinctes ,  celle  de  la  porcelaine 
tendre  qu'on  peut  faire  remonter  jusqu'en  iBgS  et  qui,  par 
conséquent ,  est  antérieure  de  1 5  ans  à  la  fabrication  de  la  vraie 
porcelaine  dure  en  Saxe;  elle  s'étend  sans  concurrence  jusqu'en 
1768  ou  1770  que  commence  à  Sèvres  la  seconde  époque ,  celle 
de  la  fabrication  en  grand  de  la  porcelainedure. 

C'est  dans  la  manufacture  de  Sèvres  que  s'est  perfectionnée  la 
fabrication  de  la  porcelaine  tendre ,  mais  ce  n'est  point  dans  cette 
manufacture  royale  que  cette  industrie  a  pris  naissance. 

C'est  à  Saint-Cloud  qu'on  a  fait  pour  la  première  fois  et  dès 
1 695  une  porcelaine  tendre ,  d'abord  très-grossière ,  très-lourde, 
à  pâte  jaunâtre  et  à  vernis  plombifere  très-épais ,  du  moins  à 
en  juger  par  les  échantillons  que  possède  le  musée  de  Sèvres. 
Martin  Lister  (*)  ,   qui  visita  la  manufacture  de  Saînt-Cloud  en 

1698,  en  fait,  dans  la  relation  qu'il  a  publiée  de  son  voyage  en 

1699,  le  plus  brillant  éloge*,  il  la  met  au-dessus  de  la  porcelaine 
de  la  Chine  par  la  pureté  de  son  blanc  et  par  sa  transparence.  Il 
rapporte  que  M.  Morin,  son  propriétaire,  avait  poursuivi  le  se- 
cret de  cette  pâte  pendant  25  ans  et  que  ce  n'était  que  depuis 
3  années  seulement  qu'il  était  parvenu  à  lui  donner  le  complé- 
ment de  ses  qualités ,  ce  qui  reporte ,  comme  on  voit ,  l'introduc- 
tion ,  ou  plutôt  la  découverte  de  la  porcelaine  tendre  en  France  à 


(*)  ^journey  to  Pari»  in  the  year  1698,  by  /)»  Martin  Lister ,  London, 
1000,  iii-8%  pag.  138  et  sul?. 
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l'année  1695,  i5  ans  avant  l'émission  de  la  porcelaine  dure  de 
Kttxe  et  65  ans  au  moins  avant  celle  de  France.  La  manufacture 
de  Saint-Cloud  florissait  encore  en  1718  sous  la  direction  d*un 
nommé  Cliicoineau.  Piganiol,  dans  sa  desciiption  de  la  France, 
fin  vante  les  productions. 

Dix-huit  ans  plus  tard ,  en  1 735  ('),  les  frères  Dubois,  ouvriers 
de  Chicoineau,  établirent  à  Clianlilly  une  manufacture  de  cette 
mfime  porcelaine. 

Il  s'en  éleva  plusieurs  autres  avant  1765  ,  époque  de  la  pre- 
mière découverte  des  matériaux  de  la  porcelaine  dure,  notam- 
ment à  Mennecy-Villeroy  par  Barbin,au  lieu  dit  les  Petites- 
Maisons. 

Elle!>  étaient  en  pleine  activité  lors  de  l'établissement  royal  de 
celle  de  Vincennes  qui ,  transportée  dans  le  village  de  Sèvres  sur 
la  route  de  Versailles,  y  acquit,  sous  le  nom  de  ce  village  ,  la 
grande  célébrité  dont  elle  jouit  depuis  100  ans. 

Je  crois  intéressant  de  parcourir  les  phases  de  cette  manufac- 
ture, depuis  son  origine  jusqu'à  l'époque  de  la  fabrication  de  la 
porcelaine  dure. 

Kn  ly^Oy  les  frères  Dubois,  assez  mauvais  sujets,  quillèrentla 
manufacture  do  Chantilly  et  vinrent  proposer  à  M.  Orry  de  Fulvy, 
intendant  des  finances  et  fivrc  de  M.  Orry,  ministre  des  tinances, 
de  lui  faire  connaître  le  secret  de  la  composition  de  la  porcelaine. 
Ce  ministre  qui  désirait  voir  s'établir  en  France  une  manufacture 
quipdt  rivaliser  avec  celle  de  Saxe,  crut,  d'après  les  renseigne- 
ments que  le  père  Orry  avait  reçus  du  père  d'Entrecolles  sur  la  fa- 
brication de  la  porcelaine  en  Chine ,  connaître  les  procédés  de  cette 
fabrication  ;  mais ,  ne  pouvant  trouver  alors  en  France  les  maté- 
riaux de  la  pâte  de  porcelaine  ,  il  accueillit  les  frères  Dubois,  leur 
donna  un  laboratoire  à  Vincennes  et  chargea  son  frère,  Orry  de 
Fulvy ,  de  suivre  ces  essais. 

Les  frères  Dubois  ne  répondirent  pas  aux  espérances  qu'ils 
avaient  données  ,  et  leur  inconduile  les  fit  chasser,  après  qu'on 
eut  dépensé  on  moins  de  trois  ans  plus  de  60,000  fr.  Gravant,  un 
de  leurs  ouvriers,  homme  fort  intelligent  et  très-actif,  leur  suc- 


r*J  Lm  leltru  paiciiici  du  Itol  miii  du  13  oci.  1T3Ï. 
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céda ,  fit  de  la  porcelaine  et  en  vendit  le  secret  à  Bf .  Orry  de 
Fulvy  qui,  en  i745,  ayant  reçu  des  secours  de  son  frère  le  mi- 
nistre ,  forma  une  compagnie  composée  de  8  commanditaires  qui 
apporteraient  chacun  3o,ooofr.,  obtint  un  privilège  exclusif  pour 
3o  années  sous  le  nom  de  Charles  Adam ,  et  un  emplacement 
convenable  dans  le  château  de  Vincennes.  Gravant  faisait  les 
pâtes  et  couvertes.  Un  S' Caillât  vendit  les  procédés  des  couleurs 
et  le  frère  Hippolyte  le  secret  de  la  dorure  :  enfm  Hellot,  célèbre 
chimiste  métallurgiste  de  cette  époque,  appelé  en  1746  à  Vin- 
cennes ,  contribua  puissamment  par  ses  recherches  et  ses  lumiè- 
res au  perfectionnement  de  cet  art.  M.  Boileau,  préposé  à  la 
comptabilité,  fut  regardé  comme  le  premier  directeur  de  la  ma- 
nufacture de  Vincennes-,  le  sieur  Duplessis  fut  chargé  de  donner 
des  formes  ]  le  sieur  Mathieu  ,  émailleur  du  roi ,  les  décorations 
qui  étaient  presque  toutes  des  imitations  de  peintures  chinoises  : 
mais  en  174B,  M.  Bachelier,  peintre  et  fondateur  de  l'école  gra- 
tuite de  dessin,  fut  chargé  de  la  direction  de  toutes  les  parties 
d'art. 

En  1753,  le  privilège  de  Charles  Adam  fut  transféré  à  Eloy 
Brichard  -,  le  roi  Louis  XV ,  s'étant  intéressé  pour  un  tiers  dans 
cette  manufacture,  lui  accorda  le  titre  de  manufacture  royale  : 
arrivée  en  1754  à  un  haut  degré  de  perfection,  s*étant  fait  re- 
marquer par  plusieurs  belles  pièces ,  et  surtout  par  le  magni- 
fique service  de  Timpératrice  de  Russie ,  la  manufacture  se  trou- 
vant beaucoup  trop  à  l'étroit  dans  le  château  de  Vincennes,  la 
compagnie  lui  fit  construire ,  par  un  architecte  nommé  Lindet , 
un  bâtiment  exprès  à  Sèvres  sur  la  route  de  Versailles ,  dans 
remplacement  de  la  maison  de  Lully,  dont  une  dépendance  existe 
encore ,  et  sert  de  château  d'eau  :  la  manufacture  y  fut  transférée 
en  1766. 

En  1 760 ,  le  roi  remboursa  la  compagnie  ,  fit  l'acquisition  de 
la  manufacture ,  lui  assigna  un  fonds  de  96,000  francs,  et  nomma 
M.  Boileau  directeur  régisseur.  En  1766,  le  Kaolin  deSt-Yrieix 
fut  découvert,  la  porcelaine  dure  établie  à  Sèvres ,  pour  marcher 
avec  la  porcelaine  tendre.  Bf.  Boileau  mourut  en  1773,  laissant 
la  manufacture  dans  un  état  très-florissant.  M.  Parent  lui  suc- 
céda :  c'était  un  homme  à  assez  grandes  vues,  d'un  caractère 
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entreprenant,  el  ayant  beaucoup  d'activité;  il  apporta  de  nom- 
breux peifectionnemenls  dans  les  procédés  :  mais  il  avait  si 
peu  d'ordre  dans  ses  opérations  et  dans  sa  comptabilité,  qu'il 
fut  arrêté  en  177*!.  M.  Régnier,  qui  était  sous-directeur  ('),  le 
remplaça  vers  1779,  et  dirigea  la  manufacture  jusqu'aux  temps 
les  plus  anarcbiques  de  la  révolution  :  it  fut  enlevé  et  mis  eu  pri- 
son en  17153, 

Il  est  digne  de  remarque  que  cette  manufacture  toute  royale, 
qui  avait  soulevé  par  ses  privilèges  toutes  les  haines  des  fabricants 
particuliers,  qui  ne  faisait  que  des  objets  de  luxe  dans  ces  temps 
où  ta  simplicité  était  descendue  si  bas,  qu'un  tel  établissement, 
dis-je ,  n'ait  pas  été  supprimé ,  et  tout  ce  qui  le  composait  vendu 
et  dispersé. 

1^  manufacture  fut  d'abord  conduite  par  des  cominissaires , 
membres  de  la  convention ,  qui  avaient  sous  eux  un  inspecteur 
chargé  de  la  direction  des  travaux. 

Lors  du  directoire,  elle  reçut  trois  directeurs,  MM,  Salmon , 
Hettlinger  et  Meyer. 

Et  lorsque  le  principe  d'unité  reprit  le  dessus  sous  le  gouver- 
nement du  premier  consul,  on  appliqua  ce  principe  à  la  manufac- 
ture. C'est  à  cette  époque  (1800),  que  j'en  fus  nommé  directeur. 

J'ai  conduit  la  partie  chronologique  de  l'histoire  de  la  manu- 
facture, jusqu'aux  temps  actuels.  Je  dois  reprendre  cette  his- 
toire ,  il  l'époque  de  la  découverte  du  kaolin ,  et  de  la  fabrication 
de  la  porcelaine  dure  en  176$. 

On  voyait  bien  que  la  porcelaine  tendre  faite  par  des  procédés 
si  compliqués,  différait  encore  beaucoup  des  porcelaines  chinoise 
si  japonaise  qu'on  regardait  seules  comme  de  véritable  porce- 
laine. Aussi,  malgré  la  qualité  très-brillante  de  la  porcelaine  tendre 
de  Sèvres ,  cbeichait-on  toujours  en  France  le  procédé  de  fabri- 
cation de  la  porcelaine  chinoise ,  découvert  et  mis  en  pratique  en 
Saxe  depuis  plus  de  60  ans. 

Il  ne  paraît  pas  qu'on  eût  vu  alors  en  France,  aucun  échantillon 
de  kaolin  européen ,  car  toutes  les  comparaisons  des  terres  qu'un 

(■)  U  n'ëialt  pu  panai  du  ctaef  d'iteller  KUid. 


PORCELAINE.    HISTOIRE.    MANUF.    ROYALE   DE  SÈVRES.    501 

pensait  être  de  cette  espèce ,  se  reportaient  toujours  à  celui  de  la 
Chine ,  et  jamais  à  ceux  de  Saxe  ou  de  Passau ,  employés  déjà 
depuis  longtemps  en  Allemagne,  et  dont,  malgré  toutes  les  dé- 
fenses, il  eût  toujours  été  possible  de  se  procurer  quelques 
échantillons  ;  du  moins  on  ne  voit  pas  que  Guettard,  Lauraguais , 
Macquer  ,  dans  leurs  mémoires  et  leurs  virulentes  disputes ,  aient 
jamais  cité,  comme  terme  de  comparaison,  aucun  kaolin  d'Europe. 

En  1 753 ,  un  nommé  Paul  Hannong,  bourgeois  de  Strasbourg , 
et  fabricant  de  faïence  et  même  de  porcelaine  à  Haguenau ,  possé- 
dant les  procédés  de  la  composition  des  porcelaines  d'Allemagne, 
proposa  à  M.  Boileau,  directeur  de  la  manufacture  de  porcelaine 
de  France  encore  à  Vincennes ,  de  vendre  à  cet  établissement  le 
secret  de  la  fabrication  de  la  porcelaine  dure ,  dite  alors  porcelaine 
allemande.  Il  vint  à  Paris ,  fit  voir  des  échantillons,  et  donna  des 
renseignements  qui  inspirèrent  de  la  confiance  ;  mais  il  mit  à  la 
communication  de  ses  procédés  un  prix  si  exagéré  (*) ,  qu'on 
y  renonça  d'abord ,  et  d'autant  plus  volontiers  qu'on  savait  que 
les  matériaux  de  cette  porcelaine  n'étaient  pas  pris  sur  le  sol 
français ,  mais  que  l'élément  essentiel ,  le  kaolin ,  venait  des  en- 
virons de  Passau. 

Un  arrêt  de  1764  ^  portant  défense  au  sieur  Hannong  de  main- 
tenir sa  manufacture  de  porcelaine  en  France ,  le  força  de  s'a- 
dresser à  rélecteur  palatin  -,  il  obtint  de  lui  en  1 755 ,  la  permission 
d'établir  sa  manufacture  à  Frankenthal ,  dans  un  grand  local  que 
l'électeur  lui  concéda  pour  1000  écus  d'argent  d'empire.  P.  Han- 
nong céda  cette  manufacture  à  son  fils  atné  ,  pour  une  valeur  de 
125,000  francs. 

Sur  ces  entrefaites ,  Hannong  le  père  mourût;  le  fils  aîné,  pos- 
sesseur de  la  manufacture  de  Frankenthal,  apporta  encore  plus 
de  difficultés  que  son  père  à  la  communication  des  procédés  : 
alors  on  s'adressa  au  frère  cadet  Pierre-Antoine  Hannong,  et  on 
trouva  dans  ce  jeune  homme  une  plus  grande  facilité  pour  re- 
nouer la  négociation  de  l'acquisition  des  procédés  :  les  ministres 
du  roi  Louis  XV,  notamment  M.  Bertin,  manifestent  dans  toutes 
les  correspondances  et  les  mémoires  que  j'ai  sous  les  yeux ,  le 

(*)  100,000  fr.  comptant  et  12,000  fr.  de  rente  viagère. 
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désir  de  soustraire  la  France,  en  portant  la  fabrication  de  la  por- 
celaine à  sa  plus  grande  perfection,  à  l'importation  d'un  objet 
ie  luxe  venant  de  l'étranger,  et  dont  on  portait  le  montant  à 
une  somme  considérable.  On  fit  donc  tous  les  efforts,  toutes  les 
Jémarcbes  nécessaires  pour  y  arriver^  M.  Boileau  fut  envoyé  à 
Strasbourg  et  à  Frankenthal,  et  enfin  le  39  juillet  1761  ,  un 
traité  d'acquisition  des  procédés  de  la  porcelaine  dure  fut  passé 
entre  Pierre-Antoine  Hannong  elM.  Boileau,  directeur  de  la  ma- 
nufacture royale  de  porcelaine  de  France  alors  transférée  s 
Sèvres(').  Mais  on  vit  bientôt  l'impossibilité  de  mettre  ce  traité 
à  exécution  par  défaut  des  matières  premières,  le  kaolin  et  le 
feispath,  et  en  1765,  époque  de  la  découverte  du  kaolin  en 
France,  on  liquida  au  sjeur  Hannong  ses  créances  de  toute 
espèce,  moyennant  4^000  francs,  et  une  pension  viagère  de 
1,200  flancs. 

C'est  dans  un  mémoire  lu  à  l'Académie  royale  des  sciences .  le 
i3  novembre  1765,  que  Gueltard  fit  connaître  exactement  le 
lieu  où  il  avait  reconnu  ,  et  dont  il  avait  fixlrait  des  terres  à  por- 
celaine semblables  aux  kaolins  de  la  Chine,  et  avec  lesquelles  il 


i')  Le  nombre  du  membres  de  U  famille  Hannong,  tous  potiers  i  Strasbourg 
el  i  Frankcnthil ,  rend  axiri  ilinicllc  ilc  uvolr  eiaetement  quet  est  celui  qui  ■ 
>crulii  k  procédé,  cl  1  quclie  cpoquR  eut  lieu  cette  ce^lon. 

Piul  Hinnongeat  le  |itrc,avee  lequel  curent  Iloulei  premiers  pourparlers  en  1733, 
Joseph  Adam  Hannong  est  le  (Os  aîné .  <pil  eut  la  manuratrurc  de  Fruikeiillial , 
et  qui  voulut  vendre  le  procédé  en  prétendant  qu'il  avait  des  secrets  parliculien. 
M.  Boileau  .  dans  son  voyage  i  Frankentlial .  s'assura  que  ses  prncédéi  ne  dist- 
raient pas  de  ceux  de  son  père  ;  enllii  Pierre  Antoine  Hannong,  te  (rtte  cadet,  M 
celui  qui  signa  le  traité  do  17Q1  :  par  ce  traita .  le  ^leur  P.  A.  Hannong  s'engige 
A  faire  connatire  par  écrit  et  par  en  péri  m  m  ta  non  les  proci^déK  de  fabrication  de  la 
porcelaine  dure  ,  moyennant  une  somme  de  0,000  llv,  el  une  rente  viagère  de 
3,000  llv.  Mais  on  trouve  dans  les  arclilveit  de  la  nianufaclure ,  une  deserlpthm 
des  procédés  signfe  à  la  date  dut"  sipl.  1753,  par  P.  A,  Hannong,  par  conséquent 
buit  ans  avant  l'acte  de  vente  de  17B1.  Je  sais  que,  soit  le  père  ,  soll  le  (Ils  cadet, 
ont  été  longtemps  1  VIncennes  et  à  Paris ,  pour  prouver  par  des  essais  l'efllca- 
cllé  de  leurs  procédés;  cependant  comment  se  faltll  que  le  Jeune  HanDong  lit 
eamiBunlqué  toutes  les  recettes  i  H.  Boileau,  s)  longtemps  avant  le  Iraii0  dA- 
Bnilif  de  17SI T  Voici  la  copie  eiaclc  de  l'écrit  mis  A  la  On  de  cette  deseripUon 
des  procédés  qui  a  été  copiée,  annotée  et  signée  par  Macquer,  mais  sans  dale 

•  Le  détail  des  terres  el  les  procédés  contenus  dans  te  présent  écrit ,  ont  été 
■  faits  et  communiqués  par  mol,  soussigné,  en  conséquence  de»  traités  pastésentt* 
•  H.  Boileau  el  mol,  a  Parts,  ce  t"  sept.  17S3.  P.  A.  Hannong,  > 
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fit  les  premiers  essais  dans  le  laboratoire  de  M.  le  duc  d'Orléans 
à  Bagnolet  ;  c'est  là  qu'il  obtint  les  premières  pièces  de  porcelaine, 
mais  d'une  porcelaine  un  peu  grise. 

Trois  mois  après  (janvier  1766)  le  comte  de  Lauraguais  vint 
combattre  de  la  manière  la  plus  grossière ,  la  plus  éloignée  de  ce 
qu'on  devait  attendre  de  la  politesse  d'un  homme  de  ce  rang,  la 
réalité  des  résultats  de  Guettard;  mais  ce  qu'il  y  a  d'incontesta- 
ble en  faveur  de  Guettard,  c'est  que  dans  ce  mémoire,  dont  la 
date  est  certaine,  il  décrit  exactement  le  gîte  du  kaolin  et  du 
felspath  (  Pétuntzé  )  près  d'Alençon  ;  c'est  qu'on  fait  avec  ces 
matières  une  véritable,  mais  assez  laide  porcelaine  ;  on  peut  donc 
dire ,  d'après  ces  dates  et  ces  faits,  que  Guettard  a  fait  connaître 
le  premier  un  gîte  de  vrai  kaolin  en  France ,  susceptible  d'en- 
trer comme  tel  dans  la  composition  d'une  pâte  de  porcelaine. 

La  découverte  d'un  autre  gîte  de  kaolin  bien  plus  beau ,  bien 
plus  abondant,  enfin  parfait  en  tout,  est  celui  de  St-Yrieix ,  près 
Limoges  ;  elle  est  presque  de  la  même  époque  que  celle  du  kaolin 
d'Alençon,  mais  tout  à  fait  indépendante  de  celle-ci  :  la  manière 
dont  il  a  été  trouvé  ne  peut  laisser  aucun  doute  à  ce  sujet. 

Madame  Darnet,  femme  d'un  assez  pauvre  chirurgien  de 
St-Yrieix,  remarqua,  dans  un  ravin  des  environs  de  ce  bourg,  une 
terre  blanche  onctueuse  et  qu'elle  regarda  comme  une  matière 
savonneuse  propre  au  blanchissage  du  linge  ;  dans  cette,  supposi- 
tion, elle  la  tit  voir  à  son  mari  qui  soupçonna  dans  cette  terre  une 
tout  autre  nature,  et  pour  éclaircir  un  doute,  qu'un  homme 
sans  aucune  instruction  n'aurait  pas  eu  ,  il  courut  à  Bordeaux  la 
montrer  à  un  pharmacien  nommé  Villaris  (*).  Celui-ci,  qui  cer- 
tainement avait  entendu  parler  des  recherches  passionnées  qu'on 
faisait  pour  découvrir  en  France  la  terre  à  porcelaine  nommée 
kaolin,  crut  y  reconnaître  les  caractères  de  cette  terre  ^  il  se  rendit 


(1)  Mn>«  Darnet  vivait  encore  en  1825  :  elle  était  dans  la  misère  et  vint  me  voir 
pour  implorer  un  secours  du  moment,  afin  de  retourner  à  pied  à  St-Yrioix  comme 
eile  en  était  venue.  On  lui  donna  immédiatement  tout  ce  qui  lui  était  nécessaire,  ei 
ic  roi  Louis  XVIII  lui  accorda,  sur  ma  proposition,  une  petite  pension  sur  la  liste 
civile.  C'était  une  dette  de  la  France  pour  une  découverte,  fortuite,  il  est  vrai,  mais 
qui  a  procuré  à  ce  pays  un  genre  d'industrie  auquel  on  doit  un  grand  mouvement 
de  fonds  et  de  travaux,  et  une  immense  exportation. 
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à  St-Tricixflt  envoya  sur-le-champ  cette  argile  àMacquer  le  chi- 
miste qui  s'était  aussi  beaucoup  occupé  des  argiles  propres  à 
faire  la  porcelaine  à  la  manière  des  Chinois;  il  reconnut  aussildt 
le  kaohn  eten  alla  consteller  le  gisement  et  l'abondance  dans  un 
voyage  qu'il  fit  h  St-Yrieii  en  août  1768.  Ensuite  par  des  expé- 
riences faites  à  Sèvres,  il  changea  tous  les  doutes  en  certitude  en 
faisant  entrer  cette  argile  comme  base  de  la  por  celainedure. 

Ainsi  cette  trouvaille  due  au  hasard,  en  passant  en  peu  de 
jours  entre  les  mains  de  trois  personnes  successivement  plus  in- 
struites, devint  une  découverte  d'une  grande  in  Huence  sur  l'in- 
dustrie céramique  en  France. 

La  fabrication  de  la  porcelaine  dure  fut  bientAt  établie  h  Sè- 
vres parlHacquer,  et  ce  chimiste  lut  en  juin  1769  un  mémoire  à 
l'Académie  des  sciences ,  en  présentant  des  pièces  de  la  porcelaine 
qui  venait  d'âtre  fabriquée  à  Sèvres;  il  décrit  les  caractères  et 
las  qualités  de  cette  porcelaine,  mais  sans  faire  connaître  encore 
les  procédés  employés  pour  la  faire.  En  1 77:^  la  fabricalion  y  était 
en  pleine  activité,  et  c'est  à  cette  époque  qu'on  construisit, 
comme  je  l'ai  dit  page  297,  le  premier  four  vertical  à  4  alandiers. 

Le  tableau  n"  IX ,  en  récapitulant  les  faits  précédents,  fera  con- 
naître les  principaux  changements  qui  ont  été  introduits  dans 
la  manufacture  depuis  1800;  les  améliorations  qui  ont  été  ap- 
portées dans  toutes  ses  parties  et  tout  ce  qui  a  été  ajouté  à  son 
matériel  et  à  ses  attributions. 


Petit  *ase  diînnls. 

(Voirp.iSI.) 


^.ï. 


Truuvèdans  les  lOEnbe* 
de  Thebcs. 
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LIVRE  TROISIÈME. 

COLORATION    ET    DÉCORATION 

DES  FOTSHZSS 

BN   GOCLECRS   VITRIFIABLES   ET  MÉTAUX. 


FABRICATION,  POSAGE  ET  CUISSON 

DES  COULEURS  ET  DES  MÉTAUX. 


soc  DÉCORATION   DES  POTERIES. 


AVERTISSEMENT. 


Preiqoe  tontes  les  prescriptions  que  nous  allons  donner  poar  la  pré* 
paration  des  couleurs  et  des  métaux  sont  celles  dont  on  fait  usage  i  la 
manufacture  royale  de  porcelaine  de  Sèvres,  depuis  qu*on  y  fabrique  de 
la  porcelaine  dure.  Quant  à  celles  qui  étaient  destinées  pour  la  porcelaine 
tendre,  elles  sont  tirées  des  archives  de  la  manufacture  qui  renferment, 
décrits  minutieusement ,  les  procédés  qu'on  suivait  pour  composer  cet 
eouleurs,  peu  différentes  en  général  des  couleurs  pour  Témail. 

Nous  avons  pris  ou  plutôt  choisi  les  autres ,  c*est-à-dire  les  couleurs 
employées  sur  des  Poteries  qu*on  ne  fait  pas  à  Sèvres ,  telles  que  la 
faïence  commune  ou  émaillée ,  la  faïence  Ane ,  les  grès-cérames,  dans 
les  ouvrages  qui  nous  ont  paru ,  par  la  position  de  leurs  auteurs,  deToir 
inspirer  le  plus  de  confiance. 

Avant  d'inscrire  dans  ce  traité  la  prescription  de  ces  couleurs ,  même 
de  celles  de  Sèvres  dont  la  fabrication  est  confiée  depuis  30  ans  k 
M.  Bunel ,  qui  les  a  notablement  améliorées ,  nous  avons  répété  dans 
notre  laboratoire  et  leur  fabrication  et  leur  emploi.  G*est  M.  Salvétat, 
jeune  chimiste  ,  élève  de  Técole  centrale  des  arts  et  manufactures ,  atta- 
ché depuis  trois  ans  à  ce  laboratoire  ,  et  dont  les  travaux  ont  été  si  sou- 
vent cités  dans  les  premiers  livres  de  cet  ouvrage ,  qui  a  fait  ce  travail 
en  rélevant  à  la  perfection  scientifique  qui  lui  manquait ,  c'est-à-dire  en 
donnant  à  ces  prescriptions  la  méthode ,  l'exactitude  et  toutes  les  condi- 
tions de  précision  qui ,  des  sciences ,  ont  passé  avec  tant  de  succès  et 
d*utilité  dans  Pindustric. 
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CHAPITRE  PREMIER. 
MATIÈRES  DÉCORANTES  et  COLORANTES , 

ET   LEURS   EXCIPIENTS. 

Les  différents  ordres  de  Poteries  que  je  viens  de  décrire  res- 
tent rarement  sans  décoration,  tous  offrent  en  général  divers 
ornements  colorés  qui  servent  peut-être  autant  que  les  autres 
caractères  tirés  de  la  forme ,  de  la  couleur ,  du  mode  de  façon- 
nage ,  etc. ,  à  fixer  l'époque  d'une  Poterie  et  le  lieu  de  sa  fabri- 
cation. 

Quoique  dans  certains  cas  on  orne  des  vases  avec  des  couleurs 
organiques ,  les  matières  colorantes  ou  décorantes  qui  peuvent 
se  fixer  sur  les  Poteries  par  l'action  du  feu  sans  se  détruire,  sont 
les  seules  dont  je  traiterai  *,  elles  s'y  fixent  par  vitrification.  C'est 
pour  ce  motif  que  je  les  ai  appelées  couleurs  vitrifiables;  on 
peut  les  diviser  en  quatre  classes  principales  que  nous  étudierons 
isolément.  Ces  différentes  matières  sont  : 

I**  Les  couleurs  vitrifiables  proprement  dites  ; 

'iP  Les  engobes ,  qui  sont  des  matières  terreuses  fixées  par  un 
fondant  vitreux  ; 

3*"  Les  métaux  à  Tétat  métallique  \ 

4"^  Les  lustres  métalliques. 

Art.  I*'.  —  conditions   EXIGÉES    DANS    LES    MATIÈRES 

EXPLOYiES     POUE     DBCOKBE      LIS     P0TEKIE8. 

§  1 .  —  Des  matières  colorantes. 

A  Texception  de  quelques  cas  fort  rares  et  qui  ne  sont  pas  de 
noire  objet,  toutes  les  Poteries  sont  décorées,  soit  par  des 
couleurs  vitrifiables,  c'est-à-dire  qui  se  vitrifient  à  la 
surface  de  la  Poterie  au  moyen  d'une  température  convenable  et 
déterminée ,  soit  par  des  matières  terreuses  colorées  fixées  à  la 
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surface  des  Poteries  par  un  fontlant  vitreux  qui  par  sa  position 
ou  par  sa  trop  pctilc  quantité  ne  peut  pas  donner  à  la  couleur 
ce  glacé  de  fusion,  que  le  vernis  ou  la  couverte  de  la  Poterie  lui 
donnera  en  le  recouvrant.  Toutes  ces  couleui's  doivent  réunir 
plusieurs  conditions  indispensables  à  leur  usage. 

l' Être  fusibles  à  une  température  déterminée  et  ne  pas  s'alté- 
rer à  celte  température  ;  cette  condition  exclut  l'emploi  de  toute 
couleur  volatile  ou  organique  ; 

a*  Adhérer  fortement  au  corps  sur  lequel  on  les  applique  et 
que  nous  nommerons  excipient; 

3'  Conserver  en  général  un  aspect  vitreux  après  la  cuisson; 

4°  Être  inattaquables  par  l'eau  et  par  l'action  de  l'air,  de 
l'huniidité  et  des  gaz  rùpandus  dans  l'atmosphère  ; 

5*  Enfin  être  en  rapport  de  dilatabilité  avec  les  excipients 
qu'elles  recouvrent. 

Elles  doivent  en  outre,  pour  être  d'un  bon  usage,  posséder 
plusieurs  qualités ,  telles  sont  : 

Une  fusibilité  toujours  plus  grande  que  celle  de  l'excipient 
sur  lequel  on  les  applique.  Quelquefois  la  différence  entre  la 
fusibilité  de  la  glaçure  et  celte  de  la  couleur  est  considérable, 
comme  pour  la  porcelaine  dure  ;  dans  d'autres  cas ,  cette  diffé- 
rence est  presque  nulle;  c'est  ce  qui  arrive  pour  les  couleurs  àe 
porcelaine  tendre  et  de  faïence.  C'est  un  avantage  réel;  car  lu 
couleur  pénètre  l'excipient ,  s'identifie  pour  ainsi  dire  avec  lui , 
et  ne  court  aucun  risque  de  se  détacher  en  écailles. 

La  dureté  des  couleurs  varie  avec  leur  composition.  On 
doit  toujours  leur  donner  le  degré  de  dureté  nécessaire  pour 
qu'elles  résistent  suffisamment  au  frottement  des  corps  durs  avec 
lesquels  elles  peuvent  être  en  contact. 

I.  '  i  n  a  1 1  é  r  a  b  i  I  i  t  é.  Quant  à  leur  résistance  à  l'action  chi- 
mique des  corps,  elles  ne  doivent  éprouver  aucune  altération  de 
lu  part  des  substances  auxquelles  elles  sont  exposées  dans  les 
conditions  ordinaires,  telles  que  les  acides  végétaux  ,  lesgi-aîsses 
chaudes  et  le  gaz  sulfhydrique  que  dégagent  les  œufs  en  cuisant 
ou  qui  peut  être  répandu  dans  l'almosphèie. 

1^  dilatabilité  des  couleurs  comparée  k  celle  de  l'exci- 
pient est  peut-être  une  des  conditions  les  plus  importantes  aux- 
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quelles  les  couleurs  soient  assujetlies  :  nous  nous  en  occuperons 
avec  détail  en  étudiant  Tinfluence  physique  de  la  glaçure  sur  les 
couleurs  vitrifiables. 

Les  matières  décorantes  peuvent  se  partager  en  quatre  séries  : 

La  i'^  est  celle  des  oxydes  métalliques  ;  les  plus  nombreux  et 
les  plus  importants. 

La  2'  série  des  corps  minéraux  employés  comme  moyen  de 
coloration  sur  les  Poteries ,  renferme  des  matières  terreuses ,  ou  au 
moins  d'aspect  terreux ,  soit  blanches  soit  colorées  par  des 
oxydes  métalliques.  Ces  couleurs  sont  essentiellement  opaques , 
ne  prennent  pas  de  glacé  par  elles-mêmes,  mais  le  reçoivent  du 
vernis  qui  les  recouvre  ;  ce  sont  les  e  n  g  o  b  e  s. 

La  3*^  série  de  matières  décorantes  comprend  les  m  é  t  a  u  x.  Ils 
s'appliquent  à  l'état  métallique  sous  une  épaisseur  distincte  et 
prennent  leur  éclat  métallique  par  le  polissage. 

La  4'  série  renferme  les  lustres  métalliques.  Ce  sont  des 
métaux  dans  un  état  extrême  de  division  telle  qu'ils  reflètent 
quelquefois  les  couleurs  de  l'iris. 

Nous  étudierons  séparément  dans  le  chapitre  II  les  corps  qui 
entrent  dans  chacune  de  ces  séries. 

2 .  —  Des  ExciPisKTs  ou  des  objets  céramiques  décorables 

par  couleurs  vitrifiables. 

On  a  pu  déjà  remarquer  par  ce  qui  a  été  dit  dans  le  livre  pré- 
cédent que  la  plupart  des  Poteries  étaient  décorées,  ou  par  les 
matières  qu'on  vient  de  nommer ,  ou ,  quand  les  peuples  ne  con- 
naissaient ni  ces  matières,  ni  la  manière  de  les  employer,  par  des 
sculptures  grossières,  des  ornements  en  relief  ou  même  par  des 
linéaments  ou  rayures  disposées  symétriquement.  J'ai  fait  remar- 
quer, vol.  r%liv.  II,  p.  389,  quilyavaitbien  peu  de  Poteries,  quel- 
que grossières  qu'elles  fussent,  qui  ne  reçussent  un  genre  de  déco- 
ration quelconque.  Un  coup  d'œil  rapide  que  nous  allons  jeter 
sur  toutes  ces  Poteries  pour  déterminer  le  genre  de  déco- 
ration qu'on  leur  a  appliqué,  les  couleurs  dont  elles  ont  été  enri- 
chies, et  les  matières  colorantes  connues  à  l'époque  où  elles  ont 


510  DÉCOHATIOS    DF-S    POTERIES. 

été  fabriquées,  nous  permettra  de  suivre  pas  à  pas  les  progrés 
qu'on  a  faits  dans  cet  art  depuis  les  temps  les  plus  recules  de 
l'antiquité  jusqu'à  nos  jours;  son  développement  rapide  et  pro- 
digieux dans  ces  dernières  années,  pourra  nous  mettre  à  même 
d'apprécier  les  services  que  la  chimie  lui  a  rendus ,  et  ceux  qu'elle 
peut  encore  lui  rendre. 

Nous  examinerons  donc,  en  traitant  de  ctiaque  couleur,  quel- 
les sont  les  Poteries  sur  lesquelles  on  peut  l'appliquer  et  quelles 
modiScations  on  doit  lui  faire  subir  pour  la  rendre  propre  à 
chacun  de  ces  excipients ,  en  commençant  par  la  terre  cuite  et 
descendant  d'ordre  en  ordre  jusqu'au  dernier,  les  porce- 
laines (*). 

Tous  les  produits  céramiques  sont  susceptibles  d'être  déco- 
rés par  des  couleurs  vitriliables, quelque  fusible  que  soit  la  pâte 
de  ces  Poteries ,  car  aucune  ne  l'est  avant  l'incandescence  ,.et  il  y 
a  des  vernis  qui  entrent  en  fusion  au  rouge  sombre;  mais  toutes 
n'ont  pas  été  décurées  avec  ces  couleurs,  non  pas  parce  qu'elles 
n'auraient  pas  pu  les  recevoir,  mais  parce  que  peu  des  anciens 
peuples  de  l'Europe  et  de  l'Amérique  savaient  les  préparer.  Je 
n'indiquerai  donc,  dans  la  liste  suivante,  que  les  ordres  dans  les- 
quels on  connaît  des  exemples  de  l'emploi  de  ces  couleurs  : 

i"  Obd-  —  Terrei  raïiei,  —  La  plastique.  Colorée,  mail  en  coulean 
nun  vitrifiabics.  Les  ustensiles  quilquefuis  vernissés  et 
ornûs  de  couleurs  émalMces. 

2"  Oao.  —  Foterict  liMtrtu.  —  Coulcurs  alcalines ,  siliceuses ,  et  cou- 
leurs terreuses  malles. 

3"  0«D.  —  Potetio»  «eroiiiCea.  —  Couleurs  généralement  opaques  par 
tcrreargilcuseou  par  oxyde  d'élaii)  sur  le  vernis  plonibeui. 

4»  0«D.  —  Voteric*  enullléci.  —  CoulcuFS  viiriliables  très-variées . 
Riais  ayant  une  cotnposition  spéciale  pour  n'être  pas  mo- 
difiées par  le  plomb  de  l'émail. 

5'  Oao  —  P«i«Mje»  fine»  dî»eriei.  —  Couleurs  vitrilîables  variées, 
mais  généralement  moins  éclatantes  à  cause  de  la  présence 
du  plomb  ,  du  borax,  etc.,  dans  ces  vDrnis  transparents. 


(■)  Nous  ne  Irallerons  kl  n)  de  l'appllulion  d»  couleurs  sur  oi^laux  (l'émajl- 
Jage},  ni  de  la  coloraLion  Inlérleurv  El  extérieure  des  nialiires  lUreuses,  ni  i1« 
celle  de  quelques  pierres  naiurclles:  ces  coDsIdérilloui  s'éloignent  u-op  de  la  eC- 
ramique  ptoprameot  dite. 
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6*  Ohd.  —  Grès-oérames.  —  Les  Communs  colorés  en  brun  roussâlre 
par  leur  pâte  même,  ou  par  des  engobes  ferrugineuses , 
les  fins,  par  des  couleurs  variées,  on  émaillées,  ou  sombres 
et  lourdes  lorsqu'elles  sont  transparentes. 

7'  Oro.  —  celaînes  dures. — Enrichies  de  plusieurs  manières  par  des 
métaux,  des  lustres ,  les  couleurs  les  plus  variées,  les  plus 
éclatantes,  en  raison  deleurcouvertetransIucîde,dure,etc. 

8*  et  9*  Ord.  —  Poroelainei  tendres.  —  Enrichies  de  plusieurs  ma- 
nières comme  la  porcelaine  dure,  mais  avec  couleurs  pré- 
parées exprès  à  cause  de  la  nature  vitro-plombifère  ,  et 
ramollissable  de  la  glaçure;  couleurs  ayant  moins  de  fer- 
meté par  suite  de  la  nature  et  du  ramollissement  de  cette 
glaçure. 

Les  excipients  ont  sur  les  couleurs  une  très-grande  influence. 
Mais  comme  cette  influence  ne  s'exerce  qu'à  la  cuisson ,  nous 
renvoyons  pour  en  parler  au  chap.  VI ,  de  l'influence  et  des  effets 
du  feu,  etc. 

C'est,  comme  on  le  présume,  aux  4'?  5*,  7",  8*  et  g*  ordres  que 
s'appliquera  principalement  ce  que  nous  dirons  sur  la  différence 
que  doit  présenter,  dans  sa  composition,  chaque  couleur  pour 
être  applicable  à  chacun  de  ces  ordres  de  Poteries. 


CHAPITRE  11. 
PRÉPARATION  CHIMIQUE 

DES    COULEURS    V1TR1F1ABLE8    ET    DES    MÉTAUX. 
Art.  1*'.  — des  COL'LELRS 

On  peut  grouper  les  couleurs  sous  différents  points  du  vue. 
Celui  qui  fera  remarquer  entre  elles  les  différences  les  plus  réelles 
nous  semble  le  meilleur.  Or  ce  sont  les  températures  auxquelles 
elles  se  développent  bien  sans  s'altérer,  c'est-à-dire  îes  tempéra  • 
tures  qu'elles  doivent  ou  peuvent  éprouver  pour  être  cuites,  qui 
nous  paraissent  offrir  ce  point  de  vue  essentiel.  Nous  les  diviserons 
donc 

En  couleurs  de  moufle  ordmaire  ou  tendres; 


Tn  couleurs  de  demi-grand  feu  ou  dures; 
Kn  couleurs  de  grand   feu. 

Les  deux  premiers  groupes  ne  vont  que  sur  les  glaçures.  Le  i' 
va  ou  sous  la  glaçure  ou  dans  la  glaçure ,  et  doit  donc  ôlre  sou- 
mis au  même  degré  de  chaleur  que  celle-ci  sans  être  altéré. 

Les  couleurs  des  deux  premiers  j;roupes  différent  peu  dans 
leur  composition ,  celles  du  3'  groupe  en  exige  une  plus  spé- 
ciale. 

Avant  d'entrer  dans  la  description  des  couleurs  de  ces  trois 
(îi-oupes  et  de  leur  application  aux  divers  excipients ,  il  faut  faire 
connaître  la  préparation  des  éléments  qui  entrent  dans  leur  -et 


position, 
dants. 


Ce  sont  les  o  X y  d e s  m  é  t a 1 1 i  q  u  e s  et   les  f  o  n- 


s  '"• 


-  Ëlétnenls  el  préparations  qui  entrent  dan» 
composilion  des  couleurs  vilrijiables. 


'•""il 


Le  succès  qu'on  peut  obtenir  constamment  dans  la  pré{ 
tjon  des  couleui'S  dépend  de  la  pureté  des  oxydes  et  de  l'identité 
des  fondants.  U  faut  arriver  au  point  d'être  sur  qu'en  prenant  dans 
les  bocaux  les  oxydes  et  les  fondants  préparés  comme  il  va  être 
dit ,  on  prend  un  corps  qui  est  toujours  le  même ,  non-seulement 
dans  sa  composition  chimique ,  mais  dans  son  état  moléculaire  , 
circonstance  à  laquelle  on  n'attribuait  autrefois  aucune  considéra- 
tion et  qu'on  sait  maintenant  être  de  la  plus  grande  importance. 
Ainsi  des  oxydes  de  fer,  de  chrome  ,du  pourpre  du  Cassius,  de  l'or, 
du  platine,  etc.,  peuvent  être  parfaitement  purs  et  cependant 
de  très-mauvais  emploi ,  si  leur  précipitation  a  été  faite  trop  rapi- 
dement, ou  par  des  dissolutions  trop  concentrées,  si  elle  a  été 
faite  à  chaud  ou  à  froid,  etc.  On  a  maintenant  une  multitude 
d'exemples  de  l'influence  de  ces  circonstances. 

Une  étude  attentive  et  raisonnée  des  matières  employées  à  la 
décoration  des  poteries,  considérées  sous  ce  double  point  de  vue, 
peut  seule  garantir  de  ces  erreurs  qui  exigent  sans  cesse  de  nou- 
veaux travaux ,  de  nouvelles  recherches  ;  seule  aussi  elle  per- 
mettra d'obtenir,  toutefois  avec  des  formules  convenables,  des 
couleurs  définies. 
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Pour  faciliter  l'étude  des  couleurs  envisagées  de  cette  ma- 
nière, nous  devons  établir  une  distinction  à  laquelle  on  est  loin 
d'attacher  toute  l'importance  qu'elle  peut  avoir. 

Sous  le  nom  de  couleurs  vitrifiables ,  on  confond  générale- 
ment la  couleur  elle-mi^me  et  son  fondant:  on  considère  ces 
deux  substances  comme  capables  de  s'unir  chimiquement  par  la 
fusion  et  comme  formant  après  celle-ci  un  composé  homogène. 
Dans  quelques  cas,  seulement,  il  en  est  ainsi  comme  pour  l'oxyde 
de  cobalt,  les  oxydes  de  cuivre  qui  ne  donnent  de  coloration  qu'à 
l'état  de  silicates  ou  de  sels.  Dans  tous  les  autres,  au  contraire, 
l'oxyde  de  chrome  et  l'oxyde  de  fer  en  ofifrent  un  exemple 
remarquable  ,  le  fondant  n'est  qu'un  véhicule  qui  enveloppe 
le  principe  coloré  et  le  fixe  à  l'excipient  sur  lequel  on  l'ap- 
plique. 

CeUe  distinction  une  fois  admise ,  il  est  permis  de  considérer 
isolément,  l'une  après  l'autre  ,  la  couleur  proprement  dite  et  son 
fondant-,  on  peut  étudier  séparément  la  préparation  chimique 
des  éléments  colorants ,  les  oxydes  A ,  et  la  fabrication  des  prin- 
cip(îs  fusibles  ou  fondants  B,  qui  doivent  les  faire  adhérer  ou 
glacer  à  la  surface  des  corps  sur  lesquels  on  les  pose. 

A.  Les  oxydes. 

Les  conditions  indispensables  auxquelles  les  matières  coloran- 
tes doivent  satisfaire  limitent  notablement  le  nombre  des  sub- 
stances susceptibles  de  recevoir  cette  application.  Nous  les  avons 
fait  connaître  au§  i"  du  I".  chap. 

Ces  considérations  nombreuses  ne  sont  cependant  pas  les  seules 
dont  il  faille  tenir  compte.  Dans  la  peinture  sur  porcelaine,  et 
c'est  là  surtout  qu'il  importe  d'atteindre  la  perfection,  quand  les 
couleurs  doivent  être  mélangées  pour  produire  des  tons  variés  à 
l'infmi ,  on  comprend  la  nécessite  de  proscrire  l'emploi  de  toutes 
les  substances  qui.  à  la  température  de  la  cuisson,  pourraient 
réagir  les  unes  sur  les  autres,  considération  qui  limite  encore  le 
nombre  des  principes  colorants  d'un  emploi  certain. 

Jusqu'à  présent  les  matières  employées  sont  : 
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Parmi  let  uxydvs  timpies. 

1  L'oxyde  de  chrome. 
1>  L'oxyde  de  fer. 
3  L*oxydc  d'urane. 
li  L'oxyde  de  iiiaiigancse. 
5  L'oxyde  de  zinc- 
C  L'oxyde  de  cobalt. 

7  L^oxyde  d'aïUimohic. 

8  Les  oxytics  de  cuivre. 

9  L'oxyde  d'^taln. 
!0  L'oxvde  d'iridium. 


Parmi  les  oxydei  êalifi^s  ou  mélH  M 
maiiereê  terreuses. 

11  Le  chromaie  de  fer. 

12  I^  chromatc  de  baryte. 

13  Le  chromalc  de  plomb. 
1&  Le  chlorure  d'argent. 

15  Le  pourpre  de  Cassiiis 

16  La  terre  d'ombre. 

17  La  terre  de  Sienne. 

18  Les  ocres  rouges  et  Jaunes. 


La  prt'paralioii  de  ces  différenlcs  matières  exerçant  la  plus 
grande  innuence  sur  la  qualité  des  ('ouleurs  dans  la  composition 
desquelles  elles  entrent,  nous  donnerons  successivement  la  pré- 
paration de  chacune  d'elles ,  le  choix  qu'il  convient  de  faire  entre 
plusieurs  méthodes dill(irentes  et  les  qualités  que  doivent  avoir  ces 
divers  oxydes  pour  être  employés  avec  succès. 

Préparation  des  oxydes  qui  entrent  dans  la  composition 

des  couleurs  vitrifiables, 

1*  PBÉPABATION   DE  L'OXYDE  DE  CHROME. 

Aussitôt  après  la  découverte  du  chrome  et  les  recherches  qui  firent 
connaître  ses  principaux  caractères ,  les  arts  cherchèrent  à  utiliser  les 
qualités  précieuses  de  cette  substance  ;  la  fixité  de  cet  oxyde  le  rendait 
propre  à  être  employé  comme  fond  vert  au  grand  feu,  couleur  qui  man- 
quait entièrement.  La  manufacture  royale  de  Sèxres  fut  la  première  à 
l'employer  comme  tel  en  1802.  Depuis  lors  il  a  été  introduit  dans  les 
couleurs  de  moufle  et  a  presque  entièrement  remplacé  les  verts  de 
ruivre. 

Les  procédés  à  l'aide  desquels  le  chimiste  peut  se  procu^e^  cet  oxyde 
parfaitement  pur  sont  nombreux  ;  mais  tous  ne  peuvent  être  choisis  in- 
différemment; les  uns  seraient  trop  dispendieux;  les  autres  ne  donne- 
raient pas  un  oxyde  dans  un  état  convenable.  Dans  la  pratique  ces  pro- 
cédés se  réduisent  à  quatre  ;  c'est  de  ceux-là  seuls  que  nous  parlerons. 

I.  Vécompoëition  par  le  feu  du  bi-chromale  dépotasse. 

Par  ce  procédé  nous  avons  obtenu  un  vert  beau  de  ton^  mais  diflicilc  à 
employer. 

U.  Décomposilion  du  chromale  dépotasse  par  Vacide  hydrochio- 
rique  bouillant ,  additionné  d'alcool. 

Lorsque  l'on  traite  du  chromate  de  potasse  par  de  l'acide  hydrochlo- 
rique  bouillant  et  concentré  ,  en  ajoutant  un  peu  d'alcool  |)our  faciliter 
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la  réduction  de  Tacide  ,  on  oblicnl  du  protochlorure  de  chrome  dont  on 
précipite  le  chrome  à  Tétat  d'hydrate  de  protoxyde  par  l'addition  de 
Tammoniaque  ;  on  jette  sur  un  filtre ,  on  lave  bien  à  l'eau  chaude,  et  on 
calcine  la  gelée  qui  s'est  séparée  du  liquide  ;  dans  beaucoup  de  cas,  cet 
oxyde  peut  être  avantageux  pour  les  verts  bleuâtres,  qui  doivent  être 
additionnés  d'une  certaine  quantité  d'oxyde  de  cobalt;  l'oxyde  ainsi 
préparé  encore  en  gelée,  mêlé  avec  de  Toxyde  de  cobalt  également  gé- 
latineux ,  broyé  sur  la  palette ,  puis  séché  et  fortement  calciné ,  nous  a 
donné  des  verts  d'une  pureté  et  d'un  éclat  remarquable. 

III.  Décomposition  du  chromate  de  potasse  par  le  soufre. 
Lorsqu'on  soumet  à   une  température  élevée,    un   mélange  d'une 

partie  de  chromate  jaune  de  potasse  et  deux  parties  de  soufre  dans  un 
creuset  de  terre  ou  dans  une  capsule  de  porcelaine,  la  masse  se  fond  et  il 
se  forme  de  l'oxyde  de  chrome  quelquefois  cristallisé,  mélangea  du 
sulfate  de  potasse  et  du  sulfure  de  potassium  qu'on  enlève  par  un  lavage 
à  grande  eau. 

IV,  Décomposition  par  le  feu  du  chromate  de  mercure. 

Le  chromate  de  protoxyde  de  mercure  décomposé  par  la  chaleur 
laisse  de  bel  oxyde  de  chrome ,  pulvérulent  et  d'un  emploi  facile.  Cette 
opération  ,  quofque  capricieuse,  réussit  généralement  bien,  surtout  si 
l'on  a  eu  le  soin  de  lavera  l'eau  bouillante  le  chromate  de  mercure, 
jusqu'à  ce  que  l'eau  de  lavage  ne  soit  plus  que  faiblement  colorée. 

On  se  procure  le  chromate  de  protoxyde  de  mercure  en  précipitant 
une  dissolution  de  protonitrate  de  mercure  un  peu  acide,  avec  une  dis- 
solution de  chromate  de  potasse  étendue  de  la  plus  grande  quantité  d'eau 
possible.  Quand  on  met  en  contact  les  deux  dissolutions ,  il  se  forme  im- 
médiatement un  précipité  floconneux  rouge.  Ce  précipité,  lavé  avec 
beaucoup  d'eau,  séché  ,  puis  calciné  dans  un  creuset  soumis  à  la  tem- 
pérature du  dégourdi  des  fours  à  porcelaine ,  donne  de  l'oxyde  de 
chrome  pur,  dont  la  teinte  varie  sans  qu'on  connaisse  encore  aujourd'hui 
les  circonstances  dans  lesquelles  se  développe  une  teinte  donnée.  C'est 
une  grande  imperfection  dans  le  procédé ,  car  on  a  tantôt  un  oxyde  léger 
d'un  beau  vert  pur ,  tantôt  un  oxyde  plus  lourd  ,  d'un  vert  très-foncé 
et  sans  éclat. 

On  aurait  une  économie  considérable  dans  cette  préparation,  qui  est 
dispendieuse,  par  l'emploi  du  mercure  que  l'on  perd.  Pour  ne  pas  perdre 
ce  métal ,  on  doit  faire  la  distillation  dans  une  cornue  en  terre  réfrac- 
laire  à  large  col,  permettant  d'introduire  facilement  le  chromate  de  mer- 
cure ,  de  retirer  l'oxyde  de  chrome ,  et  pouvant  servir  un  très-grand 
nombre  de  fois. 

Si ,  comme  on  est  dans  l'usage  de  le  faire  ,  on  laisse  un  excès  consi- 
dérable de  nitrate  de  mercure ,  on  obtient  du  chromate  de  protoxyde 
de  mercure  pur,  mais  on  perd  tout  le  mercure  <|ui  reste  en  disso- 
lution. 
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Si .  auconlrairo,  on  ajoulo  au  sol  mercuriel  un  excès  de  chromatede 
pi>tafso .  on  oluieiit  tout  à  la  fois  du  chromate  de  mercure  »  du  sous- ni- 
trate iio  morcure  et  du  mangané>iale  de  mercure.  Le  sous-nitrate  pro- 
vient i\^  l'action  de  l'eau  sur  le  sel  de  mercure;  le  manganésiatc  est  dû 
à  la  pr.'sence,  dans  la  mine  de  chrome,  d'une  certaine  quantité  de 
manganèse  qui  forme  pendant  sa  dètlagration  avec  le  nitre  ,  du  manga- 
11  es ia le  de  potasse.  Ici  tout  le  mrrcure  est  précipité. 

Il  n'y  aurait  aucun  inconvénient  à  opérer  la  précipitation  en  Tersant 
le  chromate  de  potasse  en  excès.  Le  sous-nitrate  de  mercure  étant  dé- 
composabie  et  disparaissant  en  entier  par  raction  de  la  chaleur,  oe  peat 
avoir  vrmQuence  sur  la  pureté  chimique  de  loxyde  ;  il  ne  peut  qu'aug- 
menter <a  ténuité ,  et  c'est  un  avantage  incontestable.  Quant  au  maoga- 
nêsiate  de  morcure.  sa  décomposition  1  lisse  de  loxyde  de  manganèse 
pour  résidu,  et  pourvu  qu'il  ne  soit  pas  en  trop  grande  quantité,  il  con- 
court par  $;i  combinaison  avec  l'oxyde  de  chrome  au  déTeloppemeni 
d'une  belle  couleur  verte,  surtout  pour  les  couleurs  de  grand  fea  de 
porcelaine.  Cette  opinion,  émise  par  Dulong,  s'est  trouvée  confirmée 
par  no>  propres  e\{  erioncos. 

Ainsi  en  o[»erant  de  cite  manière  et  calcinant  en  vase  clos,  on  re- 
trouverait tout  le  mercure  dans  un  etùt  propre  à  une  nouvelle  prépara* 
tion.  l/oxvde  de  chrv>me  seul,  «luelque  soit  du  reste  le  procédé  à  Taicfe 
duquel  on  Ta  préparé  .  ne  lî.T.ne  toujours  que  des  tons  souvent  franche^ 
ment  verts  et  quelquefois  dunvcrt  brun. 

2'*   FRL'PABinO?!   DE  L*OX\DE  DE  FER. 

L'oiyde  de  fer  est  l'une  des  substances  qui  jouent  le  plus  grand  rùle 
dans  la  fabrication  des  couleurs  vitritiabUs  :  la  variété  des  tons  qu'il  peut 
offrir.  Siût  seul ,  soit  en  mélange  avec  d'autres  oxydes.  leur  richesse  et 
leur  solidité,  en  ont  rendu  lusa^e  général.  Seul .  il  donne  du  rouge,  du 
brun  ,  du  violàtre.  et  une  foule  de  nuances  intermédiaires,  quelquefois 
du  rou.;e  carminé,  du  rouje  laqucux  :  en  m.  lange  avec  l'oxyde  de 
man.:a:iôse,  lowde  de  cobalt  ou  l'oxviie  de  zinc,  il  f.urnit  du  noir,  du 
gris.  cAi  brun  sepia.  du  brun  jaune;  il  entre  comme  partie  essentielle 
•ia!!S  !a  composition  dts  jaunes  dont  il  varie  I  intensité,  et  auxquels  il 
c^'mmunique  la  propriété  précieuse  de  pouvoir  se  mélanger  avec  d'au- 
tres «  Lilcurs  sans  les  faire  disparaître  entièrement  ni  même  les  al- 
térer. 

Les  C'^uleurs  de  fer  sont  solides  .  elles  résistent  fort  bieu  à  la  tempe- 
r.\ture  «!js  feux  de  peintures  ie  m-'Ulle.  en  ci.'riservanl  les  nuances  les 
plus  delicati  s  quand  elles  sont  bien  préparées.  Malheureusement  il  n'en 
Oit  pas  ainsi  à  la  température  du  grand  feu  des  fours  à  porcelaioes.  A 
Cette  température,  l'nxvde  de  fer  peut  disparaître  complètement  en  se 
combinant  avec  la  si!ice  du  felspath  et  passant  à  IVtat  de  silicate  de 
protoxvde  presque  in^'olore.  Si   on  augmente  la  dose  de  l'oxyde,  on 
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oblicnl  alors  une  couleur  brun  rougeàtre  sale,  dite  laque  brune, 
quelquefois  noirâtre  et  toute  tachetée. 

f.*oxyde  de  fer,  disséminé  en  grande  abondance  dans  la  nature,  ne  se 
présente  jamais  dans  un  état  de  composition  assez  constant  pour  être 
employé  immédiatement  dans  la  peinture  en  couleurs  vitrifiablcs.  Les 
ocres,  les  terres  d'ombre  et  de  Sienne,  offrant  des  différences  tran- 
chées sous  le  rapport  de  leur  composition,  ne  doivent  entrer  dans  la 
préparation  des  couleurs  vitrifîables  qu'après  des  essais  nombreux , 
destinés  à  faire  connaître  leur  fusibilité  avec  les  fondants,  et  à  déter- 
miner leur  couleur  à  l'usage. 

C'est  par  la  calcination  du  sulfate  de  fer  qu'on  prépare  l'oxyde  de  fer, 
quel  que  soit  le  ton  qu'il  doive  avoir;  la  couleur  qu'il  conserve  dépend 
uniquement  de  la  température  à  laquelle  il  a  été  soumis  et  de  la  rapidité 
avec  laquelle  on  l'a  porté  à  cette  température. 

f^e  sulfate  de  protoxyde  de  fer  (  couperose  verte,  vitriol  vert  et  vitriol 
de  fer]  se  trouve  sous  la  forme  de  prismes  rhombofdaux  transparents, 
d'une  couleur  vert  bleuâtre  faible  ;  exposé  à  la  chaleur,  il  se  fond  d*abord 
dans  son  eau  de  cristallisation  et  se  réduit  en  perdant  cette  eau ,  en  sul- 
fate de  protoxyde  anhydre  blanc  et  pulvérulent;  à  une  température 
plus  élevée,  ce  sel  se  décompose,  l'acide  se  dégage,  et  il  ne  reste  que 
de  l'oxyde  de  fer  rouge  qu'on  nomme  c  o  l  c  o  t  h  a  r  ;  c'est  sur  cette 
propriété  qu'est  fondée  la  préparation  de  l'oxyde  de  fer  pour  la  peinture 
sur  porcelaine. 

F.e  sulfate  de  fer  cristallisé  renferme  : 

Sulfate  de  fer  sec ."38,16  \ 

Eau  de  cristallisation 41,86  f         ' 

M.  Hcrzélius  a  trouvé  45  p.  0/0  d'eau,  et  M.  Mitscherlich  44. 
Le  sulfate  anhydre  renferme  : 

Acide  sulfurique 53,29 

Protoxyde  de  fer 46,71 

Comme  la  préparation  de  l'oxyde  de  fer  présente  quelques  diffîcu 
nous  allons  l'étudier  particulièrement. 

On  prend  de  la  couperose  verte  bien  cristallisée  qu'on  lave  avec  un 
peu  d'eau  pour  en  détacher  toutes  les  parties  déjà  décomposées,  et 
transformées  en  oxyde;  quand  les  cristaux  sont  bien  propres,  on  les 
concasse  et  on  les  expose  pendant  longtemps  à  une  chaleur  assez  faible 
pour  qu'ils  ne  se  fondent  pas  dans  leur  eau  de  cristallisation.  Lorsque 
toute  Teau  a  ainsi  été  dégagée ,  on  réduit  en  poudre  aussi  Gne  qu'il  est 
possible  la  masse  blanche  qui  est  restée  après  la  dessiccation ,  et  on  la 
place  bien  étendue  sur  des  têts  à  rôtir  ou  dans  des  capsules  de  porcelaine 
larges  et  plates;  on  porte  ensuite  progressivement  et  aussi  lentement 
que  possible  les  capsules  au  rouge  en  les  enfermant  dans  une  moufle  : 
on  observe  à  chaque  instant  la  couleur  de  l'oxyde  en  en  prenant  une 
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petile  quantité  avec  une  lige  (Je  fer,  et  s'il  a  acquis  le  ion  que  l'on  dé- 
sire, on  arrête  le  feu  pour  laisser  la  moufle  se  refroidir  lentement. 

Ainsi  calciné,  le  fer  prend  d*abord  le  Ion  orangé  jaune ,  puis  roufe, 
carminé  ,  laqueux  et  enfin  violet. 

Aussitôt  que  la  moufle  est  refroidie,  on  retire  Toxyde  el  on  le  lave  à 
plusieurs  reprises  avec  de  Peau  bouillante;  enfin  on  le  fait  sécher. 

Ainsi  préparé,  il  ofl're  toujours  la  com|)ositiori  constante  du  peroxyde 
de  for  m(^lé  avec  dos  traces  d'alumine  provenant  du  sulfate  décomposé.* 


Fit  mélalllqno 69,36 

Oxygène. 30 


:SI  »-•- 


Par  ce  procédé  on  ne  peut  obtenir  que  de  l'oxyde  de  fer  rouge,  car- 
miné, laqueux  ou  violâlre;  il  ne  pourrait  pas  ôtre  employé  dans  la  pré- 
paration dos  bruns  jaunes  ni  dos  jaunes  docre.  Pour  avoir  un  oxyde 
de  fer  convenable  à  la  préparation  de  ces  couleurs,  on  doit  avoir  rccoDfS 
à  un  autre  procédé  qui  repose  sur  la  décomposition  spontanée,  an 
moyen  «le  icau  aérée,  du  sulfate  de  proloxyde  de  fer. 

On  mot  i\v  la  couperose  dans  un  vase  avec  un  grand  excès  d'eau,  on 
abandonne  la  dissolution  à  ollo-mème  ,  pendant  une  quinzaine  de  jours. 
on  ayant  soin  do  la  remuer  souvent.  Le  sulfate  se  décompose,  et  il  se  fait 
un  dépôt  jaunâtre.  Quand  on  voit  que  ce  dépôt  n'augmente  plas.on 
décante,  on  lave  afin  d'enlever  l'acide  sulfurique  et  le  sel  non  décom- 
posé ,  puis  on  fait  sécher  lentement  ce  dépôt  par  Tcxposition  au  contact 
de  l'air. 

Si  l'on  n'opère  que  sur  de  petites  quantités  do  couperose  à  la  fois,  on 
peut  hâter  la  |)réparation  en  ajoutant  de  l'eau  chaude  à  la  dissolution, 
l'élévation  de  température  remplace  l'exposition  prolongée  au  contact 
de  l'air. 

Ce  dépôt,  identique  dans  les  deux  cas ,  n'est  pas,  comme  on  la  cru 
jusqu'ici,  du  sous-sulfale  de  ])eroxyde  de  fer;  chaufl'é  au  rouge,  il  aban- 
donne 27  p.  0/0  d'eau  ;  dissous  dfins  l'acide  chlorhydriquc  ,  il  précipite 
en  brun  par  l'ammoniaque,  et  la  dissolution  ne  donne  aucun  préci- 
pité avec  le  chlorure  de  barium. 

Pour  les  bruns,  les  gris  ,  les  noirs,  il  vaut  mieux  prendre  de  l'oxyde 
de  fer  précipité  de  sa  dissolution  par  Tammoiiiaque,  la  potasse  ou  U 
soude.  Il  est  une  dernière  observation  h  faire.  La  nuance  de  l'oxyde  de 
fer,  ses  propriétés  varient  non-seulement  avec  la  nature  du  réactif  em- 
ployé pour  le  précipiter,  mais  aussi  avec  colle  de  l'acide  dont  on  fait 
usa^e  pour  le  dissoudre.  Les  sels  de  fer  à  acides  végétaux  qui ,  sous 
rinfluence  de  la  chaleur,  ne  laissent  pour  résidu  que  du  peroxyde  de 
fer,  donneraient  probablement  dos  oxydes  rouges  de  tons  variés.  Il  y  a 
là  le  sujet  d  une  recherche  toute  nouvelle ,  qui  serait  sans  doute  avan- 
tageuse pour  celui  qui  la  tenterait. 
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3"   PRÉPARATION   DE   l'OXYDE   D'URANE. 

I/oxyde  d*urane,  convenablemcnl  préparé,  peut  donner  une  couleur 
jaune  orange  d'un  grand  éclat  qu'on  noblient  que  difficilement  avec 
r.mtimoniate  de  potasse.  En  Allemagne  son  usage  est  très-répandu , 
mais  en  France  on  croit  généralement  que  celte  couleur  ne  peut  se  mé- 
langer, et  on  la  réserve  pour  les  fonds.  Comme  c'est  une  belle  couleur 
dont  on  peut  tirer  parti ,  nous  donnons  ici  avec  détails  la  méthode  de 
préparer  cet  oxyde. 

I/urane  s'extrait  de  la  pechblende;  c'est  un  mélange  en  proportions 
variables  d'oxyde  d'urane,  de  galène,  de  fer  arsenical  et  sulfuré,  de  cui- 
vre gris ,  de  cuivre  sulfuré  et  de  cuivre  carbonate  ;  ces  minéraux  se 
trouvent  dans  une  gangue  de  carbonate  de  chaux  ,  de  magnésie ,  quel- 
quefois de  manganèse. 

11  y  a  plusieurs  méthodes  pour  obtenir  de  ce  minerai  si  composé  Toxyde 
d'urane  assez  pur  pour  être  employé  dans  les  couleurs  sur  porcelaine; 
nous  donnons  la  suivante  qui  est  la  plus  expéditive. 

On  traite  par  l'acide  nitrique  ordinaire  la  pechblende  lavée  d*abord 
avec  de  l'eau  acidulée  par  Tacide  hydrochlorique  pour  enlever  les  car- 
bonates de  chaux ,  magnésie,  etc.,  qui  se  trouvent  mêlés  au  minerai. 

La  dissolution  qui  s'opère  très-facilement  est  évaporée  presqu'à  siccité, 
puis  reprise  par  l'eau  froide  :  le  dépôt  rouge  de  brique  que  l'on  ne  dis- 
sout pas  renferme  du  sulfate  de  plomb  et  beaucoup  de  fer  à  l'état  de 
peroxyde  libre  ou  combiné  avec  l'acide  arsénique;  on  filtre  et  on  éva- 
pore à  une  douce  chaleur  la  dissolution  qui,  par  son  refroidissement, 
donne  une  masse  confuse  de  cristaux  jaunes  de  nitrate  d  urane  impré- 
gnés d'une  eau  mère  sirupeuse  ;  on  les  laisse  égoutter  quelque  temps  , 
puis  on  les  dissout  dans  l'eau  afin  de  les  faire  cristalliser  une  seconde 
fois.  Les  cristaux  qui  se  forment  par  cette  nouvelle  opération  sont  des 
prismes  allongés,  isolés  les  uns  des  autres  ;  on  les  fait  égoutter  et  on 
les  lave  à  courte  eau,  en  conservant  cette  eau  pour  dissoudre  plus  tard 
de  l'azotate  d'urane  brut;  enfin  on  les  dissout  dans  de  l'eau  pour  préci- 
piter l'oxyde  d'urane  afin  de  l'employer. 

Les  eaux  mères  dont  on  a  successivement  retiré  l'azotate  d'urane  à 
l'état  cristallisé ,  renferment  encore  une  grande  quantité  de  ce  sel. 

On  les  étend  d'eau  et  on  y  fait  passer  un  courant  d'acide  hydrosul- 
farique ,  on  sépare  les  sulfures  de  cuivre ,  de  plomb ,  d'arsenic .  qui  sont 
précipités;  la  liqueur  filtrée  ou  décantée  est  évaporée  presque  jusqu'à 
siccité  :  en  la  traitant  par  l'eau  froide,  on  sépare  le  nitrate  d'urane  qui  se 
dissout  d'un  nouveau  dépôt  ferrugineux;  la  dissolution  qu'on  obtient 
est  soumise  à  la  suite  des  traitements  qui  viennent  d'être  indiqués. 

Lorsqu'on  s'est  ainsi  procuré  le  nitrate  ou  azotate  d'urane  pur  en  dis- 
solution, on  y  verse  de  l'ammoniaque.  Il  se  précipite  de  l'oxyde  d'urane 
retenant  encore  une  assez  grande  proportion  da  réactif  aui  a  servi  à  le 
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précipilcr.  Le  dèpôl  jaanc  qui  se  Tormc  est  lavé,  puis  scchè-  C»!  li 
l'uraiiale  d'ammuniar]Dc ;  ce  composé  sedissoul  rn  inlalilèilans  le  bicar- 
bonate d'ammoniaque  ;  la  liqueur  jaune  portée  à  l'ébullilion  perd  son 
carbonate  d'ammoniaque  et  lais<ic  se  précipiter  l'uranate  d'ammoniaque  ; 
c'est  ce  dernier  produit,  ainsi  préparé,  qu'on  trouïe  dans  le  commerce 
sous  le  nom  d'oxyde  jaune  d'urane.  Mais  il  est  souvent  altéré  par  des 
additions  de  craie  ou  d'autres  substances  nuisibles  qui  en  Tont  rejeter 
l'emploi  pour  l'usage  qui  nous  occupe.  Il  vaut  mieux  le  préparer  soi- 
mtoie. 

Au  lieu  d'ammoniaque  ,  on  peut  se  servir  de  potasse  ou  de  soude, 
pour  prèc)|ji  1er  l'urane.  L'onydo  est  plus  jaune  et  plus  Tusible,  mais 
ainsi  préparé  ,  il  donne  une  couleur  moins  bonne  pour  la  peinture. 

Nous  avons  recommandé  d'évaporer  la  dissolution  de  nitrate  d'arane 
jusqu'à  cristallisation ,  et  de  purifier  ces  crislaun  par  une  seconde  cris- 
tallisation. Celte  précaution  peut  élre  négligée,  quand  \i  pechbltndt 
dont  on  se  sert  ne  contient  que  peu  de  matières  étrangères ,  car  alors  le 
Ter  et  les  autres  oxfdcs  se  sont  précipités  par  l'évaporation  à  siccilé,  et 
ils  restent  à  l'état  d'arséniales  insolubles,  si  l'encÈs  d'acide  s'est  bien  éva- 
poré. Il  convient  cependant  de  purilier  l'oxyde  d'urane  ainsi  préparé. 
Après  l'avoir  précipité  par  l'ammoniaque,  on  filtre  et  on  lave  pour  en- 
lever les  dernières  traces  de  cuivre  maintenues  en  dissolution  par  l'excès 
du  réactir.  On  redissout  le  dcpùl  qui  s'est  formé  sur  le  filtre  avec  du  bi- 
carbonate d'ammoniaque;  on  filtre  de  nouveau  et  on  porte  la  liqueur 
claire  â  l'ébullition.  Il  se  forme  un  nouveau  dépùl  jaune  qui  est  l'oxyde 
d'urane  pur.  On  l'obtient  sec  soit  par  décantation  soit  par  (illrage  après 
l'avoir  lavé. 

h"  niratnon  de  l'oxide  de  HANGA>ËSE. 

I, 'oxyde  de  manganèse  offre  de  nombreuses  ressources  à  l'art  de  dé- 
corer les  produits  céramiques.  Pour  la  porcelaine  tendre  de  Sèvres ,  il 
entrait  dans  la  composition  des  violets  et  des  noirs:  sur  la  porcelaine 
dure ,  il  est  encore  aujourd'hui  d'un  usage  général ,  et ,  dans  la  prépa- 
ration des  noirs,  il  remplace  avantageusement  l'oxyde  de  cobalt,  qui  est 
plus  dispendieux  et  qu'il  est  plus  didicile  de  préparer.  Enlîn  on  peut 
l'employer  conjointement  avec  l'oxyde  de  fer  pour  obtenir  d'asseï  beaux 
bruns  au  grand  feu  de  porcelaine. 

Dans  la  fabrication  de  quelques  vernis ,  l'oxyde  de  manganèse  s'em- 
ploie à  l'état  de  minerai  ;  pour  donner  aux  vases  de  terre  communs  ver- 
nissés à  l'oxyde  de  plomb,  ces  teintes  brunes  qu'on  y  remarque,  oo  se 
sert  de  peroxyde  ou  de  sesquioxyde  natif.  On  se  servait  aussi  quelque- 
fois de  cet  oxyde  de  manganèse  pour  faire  quelques  couleurs  de  porce- 
laine tendre  à  Sèvres. 

Il  est  préférable  à  tous  égards  de  se  servir  d'un  oxyde  â  peu  près  pur 
d'autant  que  la  préparation  Je  l'oxyde  de  manganèse  n'est  ni  longue  ni 
dispendieuse. 
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F.e  minerai  de  manganèse  trituré  préalablement ,  est  traité  à  Taide 
d'une  douce  chaleur  par  de  Tacidc  hydrochlorique. 

La  dissolution  s*opère,  et  lorsque  tout  dégagement  gazeux  a  cessé ,  on 
ajoute  de  l'eau  en  grande  quantité ,  on  décante  la  liqueur  claire,  et  on  y 
\erse  peu  à  peu  une  dissolution  d'ammoniaque  ou  de  potasse  également 
étendue  d'eau  et  en  agitant  sans  cesse  :  on  abandonne  le  précipité  à  lui- 
même  pendant  quelque  temps ,  puis  on  le  lave  à  grande  eau  avant  de  le 
séparer ,  soit  par  fillration,  soit  par  décantation.  On  le  fait  enûn  sécher 
et  ensuite  calciner.  C'est  du  deutoxyde  de  manganèse. 

II  renferme: 

Manganèse 72,75)    ,^^  ^^ 

r\        X  «.,  «r  \     100,00 

Oxygène 27,25) 

Ccst  une  poudre  noire ,  inaltérable  a  la  chaleur  ,  les  acides  puissants 
la  dissolvent  complètement  quand  ils  sont  concentrés  ;  étendus  ils  la  dis- 
solvent à  chaud. 

5**   PRépARATION  DE  L*OXYDE  DE  ZINC. 

Quoique  l'oxyde  de  zinc  soit  incolore  par  lui-même,  quoiqu'il  ne 
puisse  communiquer  aux  fondants  aucune  coloration ,  la  pratique  lui  a 
trouvé  cependant  une  action  si  avantageuse  sur  la  nuance  de  la  plupart 
des  matières  colorantes ,  qu'elle  en  a  rendu  l'emploi  presque  général 
pour  la  peinture  sur  porcelaine ,  et  ce  serait  une  amélioration  réelle 
que  de  l'introduire  dans  la  préparation  même  des  couleurs  pour  la  dé- 
coration des  faïences.  Les  essais  que  nous  avons  tentés  dans  ce  but  ont 
confirmé  nos  prévisions. 

L'oxyde  de  zinc  entre  dans  la  composition  des  verts,  des  jaunes ,  des 
bruns  jaunes  et  des  bleus ,  et  c*est  surtout  dans  la  préparation  de  ces 
dernières  couleurs  que  ses  propriétés  singulières,  que  la  théorie  eût  été 
loin  de  prévoir,  se  montrent  avec  toute  leur  inOuence.  L'oxyde  de  zinc 
est  un  de  ces  corps  chez  lesquels  l'état  physique  développe  des  qualités 
nécessaires  à  la  beauté  de  certaines  couleurs,  et  tout  à  fait  indépendantes 
de  la  composition  chimique.  Malheureusement ,  on  ne  connaît  pas  par- 
faitement les  circonstances  dans  lesquelles  l'oxyde  de  zinc  se  forme  avec 
l'état  convenable,  et  le  procédé  qui  semble  convenir  le  mieux,  donne 
trop  souvent  encore  un  oxyde  de  zinc  de  mauvaise  qualité. 

On  ne  saurait  attribuer  à  la  présence  de  quelques  substances  étrangè- 
res ,  les  défauts  que  présentent  certains  oxydes  ;  le  zinc  du  commerce 
est  généralement  pur ,  il  ne  renferme  que  quelques  traces  de  fer  :  au 
reste  l'analyse  n'indique  que  des  diiïérences  insignifiantes  dans  la  com- 
position des  oxydes  de  zinc  de  qualités  variables. 
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Oxydo  (le  zinc 

Acide  carboiiiquc I 

E.ni ' 

Peroxyde  de  fer ' 

Oxyde  de  bismuili 

Oxyde  de  plcrml) 

Alumine 

Total 


MALAGUTI. 

SAL\ ÉTAT. 

70,81 

72,00 

73,01 

l'l,59 

U^O 

1/1,50 

11,86 

12,00 

12,10 

1,70 

0/48 

Iraoes. 

0,Û8 

.1,29 

0,00 

0,35 

lrac(?s. 

0,00 

traces. 

0,00 

0,00   1 

90,U0 

99,87 

09,61 

OBSERVATIONS. 


70,59  Los  2  i)rt'niicr> 

13  81  ^^ytl^'s  étaient  de 

^  boivin      qualité  ; 

11»97  los     2       dernicr> 

]  gQ  étaient  niauvai%.  . 

0,55 

0,20 

traces. 


Si ,  sous  le  rapport  chimique ,  il  n'y  a  pas  de  (lifféreiices  entre  les 
oxydes  de  zinc,  quelle  que  soit  d'ailleurs  leur  qualilc,  il  n'en  est  pas  de 
même  sous  le  rapport  pliysiquo. 

Ln  mauvais  oxyde  de  zinc  sera  lourd,  dense,  grenu  et  friable;  ja- 
mais avec  un  pareil  oxyde,  quoiqu'il  fût  d'une  pureté  parfaite,  nous 
n'avons  pu  obtenir  par  son  introduction  dans  les  bleus  de  cobalt 
et  les  bruns  jaunes,  qu'un  bleu  d'une  couleur  sale  et  des  bruns  jaunes  al- 
térés. Un  bon  oxyde  de  zinc,  au  contraire,  sera  généralement  léger  et 
floconneux ,  n'offrant  aucune  espèce  de  grains.  Je  dis  généralement ,  car 
l'oxyde  de  zinc  préparé  par  la  combustion  du  niélal ,  quoiqu'il  soit  d'une 
légèreté  extrême ,  donne  moins  souvent  de  bons  résultats  que  celui 
qu'on  prépare  par  le  procédé  qui  suit  et  qui  est  celui  qui  nous  semlile 
le  meilleur. 

On  prend  du  zinc  du  commerce ,  en  saumon.  On  le  dissout  dans  Tacide 
nitrique  ou  muriatique  ,  l'acide  nitrique  est  préférable  ;  l'arsenic  se  dé- 
gage à  l'élal  d'hydrogène  arséniqué  ;  le  manganèse  et  le  fer  se  dissolvent 
avec  le  zinc;  le  plomb  et  le  cuivre  restent  à  l'état  d'une  poudre  inso- 
luble. 

Quand  la  réaction  est  terminée ,  on  ajoute  une  grande  quantité  d'eau  , 
et  on  verse  goutte  à  goutte  en  agitant  sans  cesse  une  dissolution  étendue 
de  carbonate  de  soude  ;  il  se  forme  un  premier  précipité  qui  contient 
tout  le  fer  et  que  l'on  rejette  ;  quand  on  a  écarté  ce  premier  dépôt ,  on 
ajoutt;  de  nouveau  en  observant  les  mômes  précautions ,  une  nouvelle 
quantité  de  carbonate  de  soude  jusqu'à  ce  qu'une  dernière  addition  de 
ce  réactif  ne  fasse  plus  naître  de  précipité;  on  laisse  le  carbonate  de 
zinc  formé  se  réunir,  on  décante  et  on  lave  le  dépôt;  le  carbonate  séché 
lentement  à  une  température  qui  ne  dépasse  pas  100*  centigrades  ne 
conserve  qu'une  quantité  d'eau  déterminée.  Il  présente  alors  la  com- 
position constante  de  : 
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Oxyde  de  zinc 73,0  j 

Acide  carboniqup lu. 9  ?  100,0 

Eau 12,1  ) 

Cette  préparation  est  dispendieuse  à  cause  de  remploi  de  Tacidc  ni- 
iriquc;  Tacide  sulfurique  pourrait  également  être  employé,  et  comme 
il  coûte  moins  cher,  il  y  aurait  économie;  si  les  essais  faits  jusqu'à  pré- 
sent n'ont  pas  donné  de  bons  résultats,  cela  tient  à  ce  que  Thydrogène 
qui  se  dégage  pendant  l'attaque,  protoxyde  le  fer,  de  sorte  que  si  Ton 
verse  un  peu  de  carbonate  de  soude,  le  fer  ne  se  précipite  plus  le  pre- 
mier, mais  le  dernier;  il  faut  donc,  une  fois  la  dissolution  opérée  ,  faire 
repasser  le  fer  «i  l'état  de  peroxyde,  ce  qui  est  facile  en  la  chauffani 
avec  un  peu  d'acide  nitrique  et  en  y  faisant  passer  un  courant  de  chlore  ; 
on  opère  ensuite  comme  si  l'on  avait  fait  une  dissolution  dans  l'acide 
nitrique. 

Quelque  soit  du  reste  le  mode  de  préparation  dont  on  fasse  usage',  il 
osl  nécessaire  de  ne  verser  la  dissolution  de  carbonate  de  soude  dans  la 
dissolution  acide  de  zinc  qu'après  avoir  étendu  cette  dernière  ,  de  la 
plus  grande  quantité  d'eau  possn)lc  ;  en  observant  cette  précaution  on 
aura  presque  toujours  un  bon  oxyde  de  zinc. 

6^  PRÉPARATION   DE  L*OXYDE  I>E  COBALT. 

l/oxyde  de  cobalt,  connu  depuis  longtemps,  est  de  tous  les  oxydes  celui 
qui  donne  la  couleur  bleue  la  plus  belle  et  la  plus  solide  ,  applicable  sur 
toutes  les  matières  céramiques.  Cest  à  lui  que  les  porcelaines  tendres 
et  dures,  les  grès-cérames  fins  et  grossiers,  les  faïences  fines  et  com- 
munes ,  quelques  carreaux  enfin  empruntent  ces  riches  et  brillantes 
couleurs  bleues  dont  elles  sont  souvent  décorées,  quelle  que  soit  du  reste 
la  température  à  laquelle  elles  ont  été  fixées.  C'est  l'un  des  oxydes  peu 
nombreux  dont  la  couleur  persiste  à  la  haute  température  des  fours  à 
porcelaine. 

L'oxyde  de  cobalt  sert  encore  pour  la  préparation  des  gris ,  des  noirs, 
des  verts  bleuâtres,  etc. 

L'oxyde  de  cobalt  se  prépare  en  grand  par  un  procédé  qui,  quoique 
lie  donnant  pas  d'oxyde  chimiquement  pur,  a  cependant  paru  jusqu'ici 
convenable  et  suffîsanL  Les  bleus  de  Sèvres,  qui  jouissent  d'une  si 
grande  réputation,  ont  tous  été  faits  avec  de  l'oxyde  préparé  par  ce  pro- 
cédé ,  et  nous  croyons  utile  de  le  faire  connaître. 

On  broie  le  minerai  de  cobalt  en  poudre  très-fine ,  et  on  Tétend  sur 
un  tct  de  porcelaine  recouvert  d'un  peu  de  sable  pour  empocher  l'ad^ 
hérence  du  minerai.  Puis  on  le  porte  dans  le  dégourdi  des  fours  à  por- 
celaifies  dures.  Par  cette  opération ,  qu'on  peut  regarder  comme  un 
véritable  grillage,  on  chasse  tout  le  soufre  ainsi  que  la  plus  grande  partie 
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de  Tarscnic;  le  minerai  s'est  complètement  oxydé;  il  est  fortement  ag- 
gloméré. On  le  broie  de  nouveau  aussi  fmcmenl  qu'il  est  possible,  et  on 
le  dissout  dans  l'acide  nitrique.  On  fait  dans  la  dissolution  des  précipi- 
tés successifs  au  moyen  de  la  potasse;  on  précipite  ainsi  d'abord  l'oxyde 
et  l'arscniate  de  fer  qui  ont  une  couleur  jaunâtre  ou  blanchâtre.  Lorsque 
le  précipité  change  de  couleur  et  prend  une  teinte  rose  ou  bleue,  c*est 
une  preuve  que  tout  l'oxyde  de  fer  a  été  précipité,  et  qu'il  ne  reste  plus 
que  de  l'oxyde  de  cobalt  si  le  précipité  est  bleu ,  et  en  outre  de  Tacide 
arsénique  s'il  a  une  teinte  rose. 

Alors  on  décante  la  liqueur  pour  la  dernière  fois ,  puis  on  en  préci- 
pite tout  l'oxyde  de  cobalt  par  un  excès  de  potasse ,  on  le  recueille  sur 
une  toile  ,  on  le  lave  et  on  le  décante. 

Ce  procédé  permet  d'obtenir  l'oxyde  de  cobalt  pur  d'oxydes  étrangers, 
mais  il  ne  le  dcbarasse  pas  entièrement  de  Tarsenic.  Il  y  laisse  aussi  de  la 
silice  ;  on  ne  pourrait  séparer  entièrement  celle-ci  qu'en  commeoçant 
par  évaporer  à  siccité  la  dissolution  du  minerai  dans  l'acide  nitricfoe, 
et  cette  opération ,  assez  incommode,  serait  inutile.  La  présence  d'une 
petite  quantité  de  silice  dans  l'oxyde  de  cobalt  ne  peut  avoir  d'inconvé- 
nient pour  l'usage  auquel  il  est  destiné. 

Le  plus  grand  défaut  de  cette  méthode  consiste  en  ce  que  les  précipi- 
tés composés  principalement  d'oxyde  de  fer  retiennent  une  quaniitè 
assez  considérable  d'oxyde  de  cobalt  qui  est  ainsi  perdu  ;  c'est  ce  que 
les  analyses  suivantes  exécutées  par  M.  Marignac  ,  dans  le  laboratoife 
de  Sèvres,  sur  quatre  précipités  obtenus  avant  d'arriver  à  l'oxyde  pur . 
mettront  hors  de  doute. 


DÉSIGNATION 

DES  ÉLÉ1IE.1T8. 

l"  PRÉCIPITÉ 

2*  PRÉCIPIT. 

3*  PRÉCIPIT. 

4*  PRÉCIPIT.: 

1                            1 

Acide  arséuique 

Oxyde  de  cobail 

Oxyde  de  fer 

—  de  cuivre  et  de  piouib. 

Tolal.  .  . 

54,28 

7,06 

22.60 

15,46 

54,30 

20,40 

5,52 

19,78 

38,43 
31,03 
10,01 
19,93 

49,14 
48,52     ^ 

0,72 

1,62 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

Le  1*"  précipité  était  d'un  gris  clair,  blanchâtre  ;  il  se  composait  prin- 
cipalement d'arséniales  de  fer  et  de  plomb. 

Le  2«  était  d'un  gris  bleu ,  indiquant  la  présence  de  l'oxyde  de  co- 
balt et  d'une  proportion  assez  forte  d'oxyde  de  cuivre  ; 

Le  3*  était  d'un  gris  jaunâtre  dû  à  ce  que  la  proportion  d'acide  arsé- 
nique n  était  plus  assez  forte  pour  neutraliser  entièrement  l'oxyde  de 
fer.  Il  renfermait  encore  assez  d'oxyde  de  cuivre  et  de  plomb; 
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Le  4«  précipité  était  d'un  rose  pur  et  se  composait  presque  unique- 
ment d*arséniale  de  cobalt.  Il  était  du  reste  peu  abon/lant  dans  sa  tota- 
lité. C'est  à  ce  précipité  qu'on  s'était  arrêté:  son  aspect  indiquait  qu'il 
ne  restait  plus  que  du  cobalt  en  dissolution. 

L'oxyde  de  cobalt  ainsi  préparé  ne  contient  plus  que  de  l'arsenic  et 
un  peu  de  silice ,  mais  les  proportions  de  ces  éléments  varient,  et  c'est 
cette  variation  de  composition  qui  nécessite  quelques  tâtonnements 
quand  on  fait  une  couleur  avec  un  oxyde  nouvellement  préparé. 

M.  Marignac  a  trouvé  dans  un  oxyde  de  cobalt  calciné  : 

Silice 2,75  J 

Oxyde  de  cobalt 80,15  >   100,00 

Acide  arsénique 17,10  ) 

M.  Laurent  avait  trouvé  66,50  de  protoxyde  de  cobalt  et  26  d'acide 
arsénique  dans  l'oxyde  qui  a  servi  à  la  préparation  des  bleus  grand  feu 
en  1832,  et  70,00  d'oxyde  de  cobalt  dans  celui  de  1833.  Ainsi  l'oxyde 
préparé  par  ce  procédé  renferme  toujours  de  l'acide  arsénique  en  quan- 
tité variable.  Bien  que  cet  acide  soit  entraîné  par  l'oxyde  de  fer  dans  les 
premiers  précipités ,  il  en  reste  cependant  encore  une  forte  proportion 
dans  l'oxyde  de  cobalt ,  et  il  entraine  une  perte  considérable  d'oxyde 
qu'on  retrouve  dans  les  premiers  dépôts. 

Ces  deux  faits  sont  dus  à  la  môme  cause ,  à  la  trop  petite  quantité 
d'oxyde  de  fer  contenu  dans  la  dissolution.  Il  en  résulte  que  cette  disso- 
lution contient  à  la  fois  de  Tarséniate  de  fer  et  de  l'arséniate  de  cobalt, 
et  que  lorsqu'on  la  neutralise  par  la  potasse,  ces  deux  sels  aussi  insolu- 
bles l'un  que  l'autre  se  précipitent  presque  simultanément.  Comme  ce> 
pendant  l'oxyde  de  fer  est  une  base  plus  faible  ,  il  tend  encore  à  se  pré- 
cipiter le  premier,  c'est  pourquoi  le  dernier  précipité  est  de  l'arséniate 
de  cobalt  presque  pur. 

On  remédie  à  la  fois  aux  deux  inconvénients  que  nous  avons  signalés, 
par  conséquent  on  obtient  plus  complètement  tout  l'oxyde  de  cobalt  du 
minerai ,  et  on  l'obtient  à  un  degré  de  richesse  plus  unirorme  en  com- 
mençant par  ajouter  à  la  liqueur,  avant  que  d'y  faire  aucun  précipité,  une 
dissolution  de  fer  dans  l'eau  régale.  Le  quantité  de  fer  qu'il  faut  ajouter 
est  variable  avec  chaque  minerai,  mais  il  est  facile  d'en  déterminer 
chaque  fois  la  proportion  la  plus  convenable.  Il  faut ,  pour  cela ,  après 
avoir  dissous  le  minerai  de  cobalt  dans  l'acide  muriatique,  y  verser  peu 
à  peu  la  dissolution  de  fer  dans  l'eau  régale;  en  prenant  de  temps  en 
temps  quelques  gouttes  de  la  liqueur  dans  un  verre,  puis  y  versant  de 
la  potasse,  on  voit  si  le  précipité  qui  se  forme  alors  prend  décidément 
une  teinte  jaunâtre ,  signe  de  la  présence  d'un  petit  excès  de  fer.  On  est 
certain  alors  d'avoir  ajouté  une  quantité  suffisante  de  la  dissolution  fer- 
riqne.  Le  reste  de  l'opération  ne  subit  aucune  modiGcation. 

En  faisant  des  précipités  succes3ifs  par  l'addition  de  la  potasse ,  on 
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oblicnt  des  dépôts  d'abord  blanchâtres  d*arséniatc  de  fer,  puis  des  pré- 
cipités jaunes  d'oxyde  de  fer,  et  enfin  quand  tout  l'oxyde  de  fer  a  été 
séparé  ,  on  a  de  foxyde  de  cobalt  exempt  d'arsenic. 

Les  premiers  dépôts  sont  de  l'arséniate  de  fer  ;  le  dernier  contient 
tout  l'oxyde  de  cobalt  à  Tèlat  de  carbonate.  Il  est  important ,  dans  ce 
cas,  d'ajouter  à  la  dissolution,  quand  tout  le  précipite  s'est  formé,  on 
grand  excès  d'eau  froide,  et  de  ne  verser  le  carbonate  de  potasse 
qu'avec  beaucoup  de  précaution.  Un  excès  de  ce  réactif  dissolverait  beau- 
coup de  carbonate  de  cobalt,  parce  que  l'acide  carbonique  devenu  libre 
par  la  réaction  fait  passer  la  potasse  à  Tétat  de  bicarbonate ,  et  que  ce  sel 
exerce  une  action  dissolvante  assez  prononcée  sur  le  carbonate  de  co- 
balt. L'addition  d'eau  froide  détermine  la  précipitation  complète  de 
tout  le  carbonate  de  cobalt. 

Nous  préférons  le  carbonate  de  potasse  à  la  potasse  caustique  ]  car  quand 
on  chaufTc  l'oxyde  de  cobalt  pour  le  priver  de  toute  son  eau ,  il  absorbe 
une  certaine  quantité  d'oxygène  et  se  transforme  en  un  mélange  varia- 
ble de  protoxyde  et  de  peroxyde.  Dans  deux  préparations  consécutives 
on  a  donc  rarement  un  oxyde  doué  de  la  même  valeur  colorante.  On  n'a 
pas  cet  inconvénient  à  craindre  avec  le  carbonate  de  cobalt.  Lavé,  séché 
à  une  température  d'environ  100* ,  il  perd  son  eau  seule  et  offre  alors  la 
même  composition,  si  l'on  a  eu  le  soin,  comme  nous  l'avons  recom- 
mandé ,  d'ajouter  de  l'oxyde  de  fer  dissous  dans  Teau  régale  pour  s'em- 
parer de  la  totalité  de  Tacide  arsénique.  Il  renferme  : 

Oxyde  de  cobalt 69  i 

Acide   carbonique 31  ) 

La  présence'de  l'arsenic  n'est  pas ,  comme  on  l'a  cru  jusqu'ici ,  en  i:c 
fondant  sur  des  essais  imparfaits ,  essentielle  au  développement  d'une 
belle  couleur  bleue.  Elle  est  même  nuisible  à  cause  de  la  facilité  avec 
laquelle  se  réduisent  l'arséniate  et  l'arséniure  de  cobalt. 

On  a  fait  d'une  manière  comparative  du  bleu  avec  , 

!<>  L'oxyde  de  cobalt  pur  ; 

2?  L'oxyde  de  cobalt  préparé  par  la  méthode  suivie  à  Sèvres.  Cet 
oxyde  donnait  à  l'analyse  : 

Oxyde  de  cobalt • 80,15  ) 

Acide  arsénique 17,10  J   100,00 

Silice 2,75) 

3°  L'arséniate  de  cobalt  préparé  en  dissolvant  l'oxyde  de  cobalt  pur , 
et  précipitant  la  dissolution  par  l'arséniate  de  potasse ,  lavant  et  séchant. 
Cet  arséniate  devait  contenir  : 

Oxyde  de  cobalt 5:545  . 

Acide  arsénique /^C,85  ♦    *®^'^^ 
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tics  matières  ont  clé  mélangées  avec  le  double  de  leur  poids  de  cou- 
vcTle  de  porcelaine  et  passées  au  dégourdi.  Les  bleus  ainsi  faits  ont  été 
essayés:  Tcssai  n*  1  était  tellement  foncé  qu'il  était  noir;  Tcssai  n^  2 
était  d'un  beau  bleu;  le  n^  3  était  un  peu  trop  pâle.  Ces  essais  con- 
cluants au  premier  abord  ,  et  auxquels  on  s'était  probablement  arrêté 
jusqu'ici  ne  pouvaient  nous  suffire.  La  proportion  du  fondant  employée 
dans  ces  essais  est  celle  que  Tusage  a  fait  admettre  pour  l'oxyde  préparc 
par  la  méthode  ordinaire ,  qui  n'enlève  jamais  la  totalité  de  rarsenic. 
On  conç<)it  qu'elle  puisse  ne  plus  convenir  à  un  oxyde  pur,  qu'elle  soit 
insuffisante  pour  transformer  en  silicate  la  totalité  de  Toxyde  de  cobalt; 
on  conçoit  aussi  qu'elle  puisse  être  trop  forte ,  au  contraire,  pour  l'arsé- 
niate  de  cobalt,  et  qu'elle  donne  un  bleu  trop  pâle.  C'est  ce  que  Texpé- 
rience  a  pleinement  confirmé. 

Pour  faire  disparaître  tout  doute  à  cet  égard ,  on  a  répété  l'essai  n°  I 
en  mêlant  à  l'oxyde  de  cobalt  non  plus  deux  de  couverte  pour  une  d'oxyde 
pur,  mais  3  1/2,  et  le  bleu  obtenu  de  la  sorte  était  plus  vif  et  mieux 
glacé  que  celui  qui  provenait  de  Tessai  n^  2.  Nous  avons  même  obtenu 
de  beau  bleu  en  prenant  : 


Pcgnialilc  broyée  (c'est-à-dire  couverte  de  porcelaine;.  .      80 
Oxyde  de  cobalt  pur 20 


100 


Nous  ne  terminerons  pas  l'importante  question  du  cobalt,  sans  attirer 
l'attention  des  praticiens  sur  la  contenance  variable  en  principe  colorant 
des  minerais  de  cobalt,  et  sur  la  nécessité  de  les  essayer  avant  d'en 
faire  une  forte  acquisition.  Pour  motiver  cette  réflexion  nous  donnons 
sous  forme  de  tableau  les  analyses  exécutées  dans  le  laboratoire  de  Sè- 
vres de  différents  minerais  trouvés  dans  le  commerce. 


H 

mi 

eo 
c 


Minerai  cristallisé 

Minerai  en  poussière.  .  . 

Min.  en  poussière 

Min.  en  cristaux  mêlés  de 
poussière 

Min      amorphe    en    gros 
fragments 

Min.  amorphe 

Min.    bien  pur    en    gros 
cristaux 

Min.  moins  pur  en  petits 
cristaux 


33,6/i 
28,16 
21,71 

29,32 

28.52 
18,00 

ûû,70 

37,10 


u 

h. 


3,52 
4,86 
8,04 

4,12 

9,42 
» 
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5,00 
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1,43 

2,57 

14,60 

1,67 
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2,66 
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43,37 
42,17 
38,99 


44,10 

M 

55,00 
48,10 
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17,88 
21,58 
15,66 


13,35 
» 

0,20 

7,00 
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Marignac. 
Idem. 
Idem. 

Idem. 

Idem. 
Laurent. 

Salvétat. 

Idem. 
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On  trouve  encore  dans  le  commerce  différents  oxydes  de  cobalt»  et 
il  existe  de  même  entre  ces  oxydes  des  différences  tranchées.  Les  uns 
sont  du  cobalt  à  l'étal  de  carbonate;  les  autres  sont  de  vrais  verres 
plus  ou  moins  siliceux,  colorés  par  le  protoxyde  de  cobalt.  Les  premiers 
font  effervescence  et  se  dissolvent  facilement  dans  l'acide  nitrique;  les 
autres  sont  difficilement  attaquables  par  les  acides  sans  effervescence. 

M.  Malaguti  a  fait  l'analyse  d'un  oxyde  de  chacune  de  ces  variétés  :  il 
a  trouvé  dans  l'un  ,  dans  l'autre , 


Protoxyde  de  cobalt 58/i2 

Silice.   .  .      12,23 

Eau ll,9û 

Acide  carbonique  et  oxygène.  11,00 

Acide  arséniquc 3,1  ^i 

Peroxyde  de  fer 2,0Z| 

Sols  solubles  dans  l'eau.  .  .     1,23 
Alumine traces/ 


100 


Protoxyde  de  cobalt.  .  .  .  59,00 

Silice 19,42 

Alumine 10,00 

Soude 10,06 

Chaux  ,  magnésie  ,  arsenic 

et  perle l-,00 

Peroxyde  de  cuivre.    .  .  .  0,52 


100 


Ce  dernier  oxyde  est  combiné  à  un  fondant ,  il  a  une  couleur  rouge  , 
il  est  fusible,  et  regardé  au  microscope,  il  a  l'aspect  d'une  matière  qui 
a  été  vitrifiée. 

Le  premier  de  ces  oxydes  offre  quelque  ressemblance  avec  ceux  des 
oxydes  dont  nous  avons  donné  la  composition  page  525,  et  qui  ont  été 
préparés  par  la  méthode  ordinaire  pour  le  service  de  la  manufacture  de 
Sèvres.  (Voyez  Additions,  T.  Il,  p.  750.) 

l'*  PBÉPABATiON  DE  l'oxtûe  d' ANTIMOINE. 

L'usage  de  l'oxyde  d'antimoine ,  comme  matière  vitrifiable  colorante 
jaune  ,  ne  remonte  pas  à  une  époque  très-reculée  ;  les  anciens  ne  le  con- 
naissaient probablement  pas;  nous  n'avons  trouvé  que  de  l'oxyde  de  fer 
dans  les  matières  vitrifiées  jaunes  que  nous  avons  examinées.  II  faut  ce- 
pendant excepter  encore  ici  les  anciens  Égyptiens  qui  s'en  servaient 
pour  colorer  leurs  émaux.  Quelques  vases  qui  attestent  leur  habileté  dans 
l'art  de  fabriquer  ces  émaux,  offrent  en  effet ,  alternant  sur  un  fond  bleu, 
des  traits  jaunes  et  blancs.  Les  jaunes ,  comme  le  présumait  M.  Lau- 
rent, ont  été  donnés  par  Tantimoine,  ainsi  que  l'a  prouvé  l'analyse 
que  nous  en  avons  faite. 

On  peut  avec  Tantimoine  obtenir  des  tons  jaunes  très-beaux  et 
variant  du  jaune  soufre  clair,  au  jaune  orangé,  en  le  mêlant  en  pro- 
portions convenables,  pour  les  premiers,  avec  de  l'oxyde  de  zinc,  et  pour 
les  seconds  avec  de  l'oxyde  de  fer.  Mais  ces  derniers  ne  sont  jamais  nî 
aussi  vifs,  ni  aussi  chauds  que  ceux  qu  on  obtient  à  l'aide  de  1  urane  ou 
du  chromale  de  plomb. 

La  préparation  de  l'antimoniate  de  potasse  que  l'on  emploie  pour  in- 
troduire l'antimoine  dans  la  matière  vitrifiable ,  n'offre  aucune  djfli- 
cullé. 
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On  prend  de  Fantimoine  métallique  ,  on  le  pulvérise  avec  deux  fois  et 
demie  son  poids  de  nitrate  de  potasse  cristallisé  ;  on  fait  rougir  un  tel  et 
on  y  projette  par  parties  le  mélange  bien  intime  qui  s*enflamme  en 
laissant  un  résidu  parfaitement  blanc  qu'il  ne  s'agit  plus  que  de  laver  à 
Teau  froide.  Le  résidu  se  compose,  d'après  M.  Berzélius,  d*un  mélange 
de  bianlimoniate  de  potasse  et  de  nitrite  de  potasse.  On  lave  la  masse 
pour  extraire  le  nitrite  ;  il  reste  une  poudre  blanche  qui  est  Tantimo- 
niate  acide.  Cette  poudre  renferme  : 

Potasse •    12, 

Acide  antimonique 87, 


8,251 

{    100 
f,75) 


Quelques  praticiens  préfèrent  à  remploi  de  l'antimoniate  acide  de  po- 
tasse qu'il  faut  fondre  avec  le  fondant  convenable  et  de  l'oxyde  de  zinc  ou 
do  1  oxyde  de  fer,  l'usage  de  combinaisons  jaunes  toutes  formées  d'an- 
timoine et  de  plomb,  et  qu'on  désigne  dans  le  commerce  sous  le  nom 
<le  jaunes  de  Naples.  La  composition  de  ces  matières  n'a  été  re- 
connue qu'en  1766  par  M.  Fougereau  de  Bondaroy,  et  dès  lors  essayées  k 
la  manufacture  de  Sèvres  :  elles  ont  paru  très -bonnes.  Il  suffit  de  broyer 
CCS  jaunes  avec  les  fondants  sur  une  glace  pour  qu'ils  soient  prêts  à  être 
employés.  Toute  la  série  des  jaunes  peut  s'obtenir  en  faisant  usage  de 
jaunes  de  Naples  de  tons  variés  et  choisissant  des  fondants  convenables; 
mais  comme  dans  le  oommerce  ces  substances  varient  beaucoup  dans 
leur  composition ,  qu'il  faudrait ,  par  de  nouveaux  essais ,  chercher  de 
nouveaux  fondants,  etc.,  nous  conseillons  de  préférer  l'usage  de  l'an- 
timoniate de  potasse  qu'on  peut  préparer  soi-même ,  en  se  confor- 
mant ,  pour  faire  la  couleur  jaune ,  aux  recettes  que  nous  donnerons 
plus  loin. 

8**  PBiPARATION  DE  L*OXTDE  DE  CUIVRE. 

Le  cuivre  est  l'une  des  substances  qui  ont  été  le  plus  souvent  et  le 
plusanciennement  employées  à  la  coloration  des  poteries.  Les  Égyptiens, 
les  Arabes ,  parmi  les  peuples  de  l'antiquité ,  en  ont  fait  usage  pour  ob- 
tenir des  glaçures  colorées  en  bleu  et  en  vert.  Les  Chinois  s'en  sont  ser- 
vis pour  obtenir  les  mêmes  tons  sur  leurs  porcelaines ,  et  c'est  à  ce 
métal,  dans  un  état  particulier  d'oxydation,  qu'ils  ont  emprunté  ces 
belles  couleurs  pourpres  et  rouges  qu'on  voit  sur  certains  vases  rouges 
qui  viennent  de  la  Chine  et  qu'on  n'a  pas  encore  imitées  en  Europe. 
Les  Arabes  ont  aussi  connu  et  employé  le  cuivre  et  quelques-unes  de 
SCS  préparations. 

Les  faïences  communes,  les  faïences  fines,  la  porcelaine  tendre, 
jes  grès,  sont  colorés  en  vert  et  en  bleu  par  l'oxyde  de  cuivre. 

Le  cuivre  forme  avec  l'oxygène  deux  combinaisons  différentes  qui  se 
combinent  avec  l'acide  silicique  pour  former  des  composés  différents i 
l'un  rouge ,  l'autre  bleu  ou  vert.  C'est  toujours  à  l'état  de  silicate  que  le 
cuivre  est  coloré. 

IL  34 
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Le  peroxfile  de  cui«re  se  prépare  à  l'élat  pur  par  un  procédé  très- 
simple  ;  on  dissoul  le  cuivre  dans  lucide  nitrique ,  on  évapore  la  disso- 
lution jusqu'à  siccilé ,  et  on  calcine  Tortement  le  résidu  dans  un  creuset. 
C'est  une  poudre  noire  sans  éclat  et  difficilement  fusible,  Tacilcmeut  ré- 
ductible par  l'hydrogène  et  le  carbone. 

Ainsi  préparé  il  est  anhydre  et  renrerme  : 


Osysine Ï0,17  ) 

Le  proloxyde  de  cuivre  se  prépare  d'une  manière  toute  différente. 
Plusieurs  procédés  peuvent  être  employés,  mais  comme  ils  sont  tout 
ilispendieui  ou  incommodes,  nous  n'en  n'indiquerons  qu'un  seul  qui  est 
dil  à  U.  Malaguli  et  qui  ne  prcsenie  aucune  difficulté  en  donnant  an 
irés-beau  produit  {Annales  de  chimie  et  physique,  t.  5Ï,  p.  217J, 

On  fuit  Tondre  ensemble,  à  une  douce  chaleur,  100  parties  de  sDlfale 
de  cuivre  et  57  parties  de  carbonate  de  soude  cristallise ,  et  on  chauBé 
jusqu'à  ce  que  la  masse  se  foit  solidifiée:  on  la  pulvérise  et  on  y  mêle 
eiaclement  25  parties  de  limaille  de  cuivre,  on  l'entasse  dans  des  creu- 
sets qu'on  chauffe  jusqu'au  ronge  blanc  en  soutenant  cette  température 
pendant  20  minutes.  On  pulvérise  la  matière  refroidie  et  on  la  laTe.  Le 
résidu  est  le  protoxyde  de  cuivre,  d'un  beau  rouge,  et  d'autant  plus 
beau  qu'il  est  plus  divisé  et  lavé. 

I.e  protoxyde  de  cuivre  est  une  matière  rouge  ,  très-fusible;  chauffe 
au  contact  de  l'air .  il  se  transforme  en  deutoxyde  et  devient  noir  :  il 
renferme  : 

♦^"l"" ■ ««■'M    ,00 

Oiyuène. 11,33  I 

9°    PBÉPJlUTtOM    DE    tO>»DE    B'ÉTAIN. 

L'uiydc  d'ètain  est  connu  depuis  longtemps  pour  donner  aux  emauK 
transparents  une  grande  opacité.  C'est  donc  de  cet  oxyde  qu'on  a  dû 
naturellement  faire  usage  pour  obtenir  les  blancs  tant  sur  faïence  qoe 
sur  porcelaine.  On  s'en  est  aussi  servi  pour  donner  de  l'opacité  aui  au- 
tres couleurs  vjiririables,  mais  il  n'entre  pas  comme  matière  colorante, 
il  fait  en  quelque  sorte  partie  du  fondant. 

L'oxyde  d'clainpeut  se  préparera  l'état  de  pureté  par  plusieurs  pro- 
cédés. La  pratique  en  a  clioisi  un  seul  dont  elle  ne  s'écarte  jamais  pour 
préparer  l'oiyde  convenable  pour  l'art  qui  nous  occupe.  On  l'emploie 
toujours  à  l'état  de  calcine ,  c'est-à-dire  mêlé  intimement  avec  l'oxfde 
de  plomb.  On  opère  de  même ,  quel  que  soit  le  rapport  de  l'étaîo  au 
plomb.  On  met  d^ns  un  lét  à  rôtir  porté  au  rouge  la  quantité  de  plomb 
métallique  qu'on  veut  oxyder,  cl  quand  il  est  bien  fondu  on  y  jette 
fragment  par  fragroenl  l'élain  qu'on  a  pesé  et  qui  doit  faire  partie  de  la 
calcine.  Le  mélange  agité  sans  cesse  s'oxyde  et  se    ransforiae  en  une 
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masse  pulvérulente  ou  spongieuse  d'une  couleur  jaune  sale  ;  c'est  un 
mélange  de  litharge  et  d*oxyde  d*étain  dans  les  proportions  qu'il  est  fa- 
cile de  déterminer  en  dosant  le  plomb  et  Tétain  métallique  avant  de  les 
calciner. 

Au  lieu  de  préparer  ainsi  Foxyde  d'étain ,  plusieurs  praticiens  recom- 
mandent de  se  servir  des  émaux  blancs  qu'on  trouve  dans  le  commerce 
et  qu'il  ne  s*agit  plus  que  d'attendrir  en  les  faisant  fondre  avec  du 
plomb  et  des  alcalis.  Ces  émaux  doivent  bien  leur  opacité  à  l'oxyde  d*é- 
tain  qui  y  est  déjà  à  Tétat  blanc ,  mais  comme  ils  varient  de  composition 
et  qu'ils  offrent  souvent  de  très-grandes  différences  sous  le  rapport  de 
leur  fusibilité,  ce  n'est  que  par  des  tâtonnements  longs  et  pénibles 
qu'on  arrive  à  faire  une  belle  et  bonne  couleur  par  ce  procédé.  Il  nous 
semble  préférable  de  faire  ces  émaux  soi-même  avec  les  proportions 
constantes  d'oxyde  d'étain ,  d'oxyde  de  plomb  et  de  silice. 

10**  PRÉPABATION   DE  L'OXTDE    d'IRIDIUM. 

L'oxyde  d'iridium  n'a  été  employé  dans  l'art  de  la  peinture  vi- 
trifiable  que  depuis  ces  dernières  années.  Les  premiers  essais  ont 
été  faits  en  Allemagne,  ils  ont  été  répétés  en  France  et  en  Angleterre. 
L'iridium  métallique  ne  donne  qu'un  beau  gris,  mais,  à  l'état  de 
sesqui-oxyde ,  il  donne  des  noirs  qui  entrent  dans  les  mélanges 
beaucoup  mieux  que  tous  les  autres  noirs  connus ,  empruntés  aux 
oxydes  de  fer  et  de  cobalt ,  ou  de  fer  et  de  manganèse. 

Plusieurs  procédés  ont  été  proposés  pour  extraire  l'iridium  ou 
le  sesqui-oxyde  d'iridium  d'une  manière  simple  et  économique  du 
résidu  noir  qui  reste  après  la  dissolution  des  minerais  de  platine. 
Ce  résidu  contient  des  grains  et  des  paillettes  métalliques  d'os- 
miure  d'iridium  et  très-probablement  de  l'iridium  en  poudre  mê- 
lés avec  une  très-grande  quantité  de  titanate  de  fer. 

M.  Wôhler  (*)ale  premier  donné  un  procédé  pour  obtenir  l'i- 
ridium pur.  M.  Persoz  plus  tard  en  a  indiqué  un  autre  plus 
technique,  mais  M.  Frëmy  vient  d'en  publier  un  qui  fournit 
mieux  que  les  autres  de  l'oxyde  d'iridium  bien  dépouillé  d'os- 
mium. 

On  mélange  d*abord  100  gr.  de  résidu  de  mine  de  platine  avec  300  gr. 
de  nitre.  On  introduit  ces  deux  corps  dans  un  grand  creuset  de  Paris . 
et  on  chauffe  pendant  une  heure  à  une  température  rouge  dans  un  four- 
neau à  vent. 

(1)  WÔHLEB ,  ÂnDales  de  chimie  et  de  physique,!.  54,  p.  317  ,  Pnsoz.  /&., 55, 
p.  210.  Fréht,  Comptes  rendus  de  TAcadémle  des  Sciences,  t.  XVIII,  p.  144. 
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Après  cette  calcination  U  masse  est  coulée  sur  une  plaque  métal liqve  ; 
celle  opération  doit  être  (aile  à  l'air,  et  il  est  même  indispensable  de  se 
convrif  le  visage;  car  sans  cette  précaution  les  vapeurs  d'acide  osmïque 
agiraient  vivement  sur  la  peau. 

La  masse  décantée  qui  contient  l'osmiale  et  l'iridiate  de  potasse  est 
traitée  dans  une  cornue  par  l'acide  nitrique  qui  dégage  l'acide  osmique. 

Le  résidu  de  la  distillation  est  traité  par  l'eau  qui  enlève  le  nitrc,  et 
repris  par  l'acide  hydrochlorique  qui  dissout  l'oxyde  d'iridium. 

Le  chlorure  d'iridium  ainsi  formé  est  traité  par  te  sel  ammoniac  ;  il  se 
forme  un  précipité  d'un  rouge  brun  ,  provenant  de  la  combinaison  des 
bichiorures  d'osmintn  et  d'iridium  arec  le  sel  ammoniac.  Pour  enlever 
toute  trace  d'osmium  on  fait  passer  sur  les  deux  sels  doubles ,  tenus  en 
suspension  dans  l'eau .  un  courant  d'acide  sulfureui  qui  dêchiorurant  le 
sel  double  d'iridium  le  rend  Irès-soluble  dans  l'eau,  tandis  que  le  sel 
double  d'osmium  n'éprouve  aucune  réduction.  L'iridium  entre  donc  en 
dissolution  et  l'osmium  reste  précipité  à  l'état  de  sel  rouge. 

La  dissolution  d'iridium  Gltrée  sert  à  préparer  le  sesquî-oxyde  d'iri- 
dium. Un  courant  de  chlore  y  fait  reparaître  le  sel  double  noir  et  inso- 
luble. Calciné  ce  sel  donnerait  de  l'iridium  métallique;  chauffé  atec 
2  parties  de  carbonate  de  potasse  ,  Il  donne  le  sesqui-oxyde  d'iridiuin 
parfaitement  pur. 

Le  sesqui-uiyde  d'iridium  se  présente  sous  la  forme  d'une  poudrer 
noire;  il  ne  se  décompose  pas  à  une  clialeur  rouge  cerise,  mais  à  uiic 
température  supérieure  a  celle  nécessaire  pour  fondre  l'argent,  il  aban- 
donne tout  son  oxygène  ;  le  gai  hydrogène  le  réduit  sans  le  secours  de  la 
chaleur ,  et  les  corps  combustibles  le  décomposent  avec  une  violente  dé- 
tonation. Il  renferme  : 


Iridium. 
Oxygiue 


.1,1.1  , 

1D,BA  ) 


D  CUROUATE  DE  FER. 


L'usage  du  chromate  de  protoxyde  de  fer  dans  la  peinture  des 
couleurs  vitrifiables  est  encore  assez  nouveau  potir  n'tftie  connu 
que  par  très-peu  de  praticiens.  Cependant  il  offre  le  grand  avan- 
tage de  donner,  à  une  température  élevée,  à  celle  même  du  grand 
l'eu  df  porcelaine,  une  belle  colorulion  brune,  qu'il  serait  impos- 
sible d'obtenir  avec  l'oxyde  de  fer  pur. 

•  Pour  se  procurer  le  chromate  de  proloiyde  de  fer,  on  dissout  dans 
assez  d'eau  le  chromate  neutre  de  potasse ,  et  on  y  verse  peu  à  peu  une 
dissolution  non  altérée  de  sel  de  protoiyde  de  fer.  On  recueille  sur  un 
filtre  le  précipité  qui  se  forme,  et  on  le  lave  bien. 

On  ne  connaît  pas  encore  parfaitement  la  composition  de  ce  précipite. 
et  la  désignation  de  chromate  de  protoxyde  de  fer  est  peut-être  impropre. 
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11  pourrait  se  faire  que  ce  soit  une  combinaison  de  protoxyde  de  chrome 
et  de  sesqui-oxyde  de  fer. 

12»  PRÉPARATiow  DD  CHROMATE  DE  BARYTE. 

Le  ebromate  de  baryte,  indiqué  par  Godon,  peut  donner  sur 
porcelaine  un  très-beau  jaune ,  mais  il  lui  faut  un  fondant  parti- 
culier. 

Le  ebromate  de  baryte  est  an  sel  jaune  serin ,  soluble  dans  Tacide  ni- 
trique ,  très-peu  soluble  dans  Feau.  On  le  prépare  comme  le  sel  précé- 
dent, en  versant  dans  une  dissolution  étendue  de  ebromate  neutre  de 
potasse  une  dissolution  également  étendue  d'un  sel  de  baryte ,  tant  qu'il 
se  forme  un  précipité  ;  on  filtre  ou  on  décante  et  on  lave  bien  le  préci- 
pité avec  de  Teau  bouillante.  Ainsi  préparé  le  ebromate  de  baryte  ren- 
ferme : 

Baryte 59,88 

Acide  chromlque AO, 


►,12» 


100 


13*"  PBéPARATieN  BU  GHROMATE  DE  PLOMB. 


On  distingue  dans  le  commerce  plusieurs  variétés  de  ebromate 

de  plomb  5  elles  passent  du  jaune  jonquille  au  jaune  orangé 

foncé 5  ces  jaunes,  quoique  fort  beaux,  ne  sauraient  être  em- 

ployés  avantageusement  à  la  préparation  des  couleurs  vitrifiables  ; 

ils  renferment  presque  toujours,  et  en  proportions  variables,  des 

sulfates  de  chaux  et  de  plomb ,  qu'on  y  ajoute  pour  leur  donner 

plus  d'éclat,  et  qui  s'opposeraient  à  leur  fusion. 

Les  analyses  qui  suivent ,  faites  dans  le  laboratoire  de  Sèvres  ,  indi- 
quent trop  de  variations  dans  la  composition  de  ces  produits  pour  qu*on 
puisse  les  employer  avec  certitude. 


JAURES  DE  CHBOMB. 


cloir. 


Chroniatc  de  plomb 17,10 

Sulfate  de  chaux 70,01 

Sulfate  de  plomb 1,99 

Sulfate  de  baryte 10,00 

Perle.    . 0,90 


Total. 


100,00 


(ODCé. 


20.17 

58,45 

21,08 

0,00 

0,30 


100,00 


orangé. 


19,01 
61>02 

4,71 
15,16 

0,10 


100.00 


JADRE 
de  Cologne 


24,50 

60,00 

15,40 

0.00 

0,10 


100,00 


Ces  analyses  nous  portent  à  croire  que  la  préparation  du  ebromate  de 
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piomb  pur ,  le  seol  qu'on  puisse  ei 
Tiatiles  ,  Irouvera  sa  place  ici. 

On  l'oblient  toujours  en  décomposant  le  nitrale  ou  l'acétale  de  plomb 
par  le  chromatc  de  potasse.  Deux  conditions  cependant  sont  ttécessaîrrs 
pour  obtenir  un  produit  convenable  : 

1*  Il  faut  que  le  chromate  de  potasse  soit  exempt  de  sulfate ,  qui  pré- 
it  du  sulfate  (le  plomb ,  en  mélange  atec  le  chromate. 

2*  Que  le  sel  de  plomb  ne  contienne  ni  fer  ni  cuivre.  Pour  avoir  le 
nitrate  ou  l'ncèlatc  dans  un  état  de  pureté  parfait,  on  prend  de  préfé- 
rence de  la  céruse  de  Clichy  pure  de  sulfate  de  baryte ,  et  on  la  dissout 
dans  l'acide  nitrique  ou  acétique.  A  son  défaut  on  peut  prendre  de  la  li- 
Ihargc  ,  maison  ne  doit  pas  négliger  de  la  laver  avec  de  l'eau  pure  qui  U 
débarrasse  des  poussières  plus  légères  que  l'oxyde  de  plomb,  et  par  con- 
séquent, plus  faciles  à  entraîner.  On  étend  la  dissolution  d'une  grande 
quantité  d'eau ,  et  on  ajoute  assex  de  cbromate  de  potasse  pour  qu'une 
nouvelle  addition  de  ce  liquide  n'occasionne  plus  de  précipité .  on  lave 
à  grande  eau ,  et  on  sèche  à  l'étuve  le  sel  jaune  qui  s'est  Tormè  et  qui  pr^ 
sente  la  composition  constante  du  chromate  de  plomb  neutre. 
P,o.«^d,d.pto»b •'■"llotOO 


14°  PBÉPABATioB  DU  CHLORUliE  D'ARGENT. 
Le  chlorure  d'argent  seul  n'est  employa  que  potir  la  colornlion 
en  jaune  du  verre  ou  du  cnstal.  En  fabrication  de  couleurs  vi  tri- 
fiables,  son  usage  se  borne  à  quelques  applicnlions  seulement,  titai? 
comme  elles  sont  délicates,  nous  croyons  utile  d'entrer  dans 
quelques  détails  au  sujet  des  précautions  qu'il  fuut  prendre  dans 
sa  préparation.  Le  chlorure  d'argent  ne  sert  que  pour  Taire  les 
carmins  et  les  pourpres  d'or;  il  n'entre  dans  la  composition 
d'aucune  autre  couleur;  mais  ses  qualités  ont  sur  la  richesse  et 
la  beauté  des  tons  de  celles-ci  une  influence  qu'on  ne  saurait  se 
dissimuler  quand  on  a  tenté  les  moindres  essais. 

Le  moyen  qui  nous  a  le  mieux  réussi,  jusqu'à  présent ,  est  le  suivant: 
On  prend  de  l'argent  métallique,  et  dans  ce  cas,  une  pièce  de  cinq 
francs  peut  convenir ,  on  le  dissout  dans  l'acide  nitrique  ;  quand  la  dis- 
solution est  complète,  on  l'étend  de  Iwaucoup  d'eau  ,  et  on  y  verse  de 
l'acide  hydrochlorique  ;  on  laisse  se  déposer  dans  l'obscurité .  le  précipite 
cailleboté  qui  s'est  Tormè  et  qui  consiste  en  chlorure  d'argent  pur:  le 
à  l'argent  reste  dans  la  liqueur  ;  lorsque  le  chlorure  d'argent 
s'est  complète  ment  rassemble  au  fond  du  vase,  on  décante,  cl  on  ajoute 
de  Ytàa  qu'on  décante  encore,  quand  le  dèpAI  s'est  de  nouveau  réuni  : 
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on  Opère  ainsi ,  en  ayant  soin  de  laisser  le  dépôt  se  faire  dans  Tobscorité, 
tant  que  Teau  que  l*on  rejette  donne  avec  le  nitrate  d*argent  un  précipité 
blanc,  et  avec  le  prussiate  jaune  un  dépôt  purpurin.  La  présence  du 
cuivre  surtout  qui  serait  décelée  par  ce  dernier  réactif,  aurait  le  grave 
inconvénient  de  salir  la  couleur;  il  est  bon  aussi ,  tant  qu*on  le  pourra, 
de  n*employer  que  de  Teau  distillée,  pour  éviter  d'introduire  dans  le 
carmin  la  chaux  dont  presque  toutes  les  eaux  ordinaires  sont  chargées. 

Lorsque  le  nitrate  d'argent  et  le  prussiate  de  potasse  n'accusent  plus 
la  présence  ni  de  l'acide  hydrochlorique ,  ni  du  cuivre  dans  l'eau  de  la- 
vage, on  décante  une  dernière  fois  et  on  sèche  le  chlorure  à  petit  feu,  en 
l'enveloppant  dans  du  papier  à  Gltrer  pour  le  garantir  de  l'action  de  la 
lumière  qui  le  noircirait.  Quand  on  ne  l'emploie  pas  de  suite ,  il  est  bon 
de  le  conserver  dans  une  armoire  où  le  jour  ne  pénètre  que  fort  peu  ;  en 
négligeant  de  prendre  ces  précautions ,  on  n'obtient  que  difficilement 
des  carmins  et  des  pourpres  purs  et  éclatants. 

Ainsi  préparé  le  chlorure  d'argent  est  pur  et  il  offre  toujours  le  même 
état  moléculaire ,  la  même  composition  : 


Chlore.. 24,67 

Argent 75,33 


1 100,00 
15«  PBiPARATIOIf  DU  POURPRE  DE  CASSIUS. 


On  donne  le  nom  de  précipité  pourpre  de  Cassius  à  un  dépôt 
qui  se  forme  quand  on  ajoute  à  une  dissolution  d'un  mélange  de 
protochlorure  et  de  deùtochlorure  d'étain ,  préparés  dans  des  cir- 
constances convenables  que  nous  décrirons  plus  loin ,  une  disso- 
lution d'or. 

L'importance  des  tons  riches  et  variés  que  ce  précipité  peut 
seul  donner ,  a  depuis  longtemps  fixé  sur  lui  Tattention  des  chi- 
mistes^ les  ressources  qu'il  offre  sans  cesse  aux  artistes  et  surtout 
aux  peintres  de  fleurs,  et  les  difficultés  qu'il  faut  vaincre  pour 
l'obtenir  dans  un  état  convenable  motiveront  les  détails  dans  les- 
quels nous  allons  entrer  au  sujet  de  sa  préparation. 

On  dissout  de  l'or  fin  dans  une  eau  régale  dont  la  composition  varie 
avec  les  différents  auteurs;  nous  donnerons  plus  loin  les  recettes  qui 
nous  ont  fourni  les  résultats  les  plus  avantageux.  Quand  l'or  est  dissous, 
on  étend  la  liqueur  d'eau  et  on  filtre  ;  enfin  on  ajoute  la  plus  grande 
quantité  d'eau  possible.  Il  faut  que  la  teinte  de  cette  dissolution  ne  soit 
que  légèrement  citrine. 

On  prépare  en  même  temps  avec  beaucoup  de  soin ,  car  c'est  de  la  que 
dépend  le  succès  de  l'opération ,  une  dissolution  d'étain  dans  de  l'eau 
régale  pour  former  à  la  fois  les  deux  chlorures  différents ,  dont  la  pré- 
sence simultanée  est  nécessaire  à  la  formation  du  précipité  pourpre. 


K36  DÉCORATION    DES    POTERIES. 

Plasiears  conditions  indispensables  doirent  tire  indiquées.  L'ëtain  de 
Ualaca  est  le  meilleur,  on  le  prérérc  laminé  ,  il  est  [ilu^facite  à  diviier 
en  petlls  morceauK.  Ces  fragracntj  qu'un  ajoule  un  à  un  se  dissolvent 
spontanément ,  et  le  plus  lentement  possible  ,  en  laissant  un  léger  résida 
noir  qu'on  sépare  par  décantation.  Pour  retarder  encore  In  rapidité  de 
la  dissolution ,  il  est  urgent  de  maintenir  l'acide  dans  un  endroit  Trais  et 
de  n'ajouter  de  nouvel  ëtain  que  quand  tout  celui  qu'on  a  déjà  mis  a 
disparu.  On  empêche  ainsi  la  dissolution  de  s'èchaufTer  et  de  marcher 
trop  vite. 

Les  dissolutions  étant  ainsi  préparées  ,  on  verse  de  suite  les  chlorures 
d'étain  dans  l'eau  citrine  qui  renferme  l'or ,  et  on  fait  l'alTusion  goutte  à 
goutte,  en  agitant  sans  cesse;  un  s'arrête  quand  on  a  opéré  avec  une 
quantité  indéterminée  d'étain  .  dés  que  le  précipité  tourne  au  violet. 

On  laisse  le  pourpre  se  déposer ,  et  on  décante  à  plusieurs  reprises , 
enGn  on  réunit  le  précipité  sur  un  llltrc  pour  qu'il  prenne  la  consistance 
d'une  gelée.  On  le  conserve  sous  l'eau,  et  on  en  prend  chaque  fois  quoe 

Tous  les  auteurs  sont  généralement  d'accord  au  sujet  de  l'importance 
de  ces  précaulious.  Mais  il  n'en  e«t  plus  de  même  pour  la  nature  des  dis- 
solvants ,  pour  les  proportions  de  ces  dissolvants  relativement  à  l'or  et  à 
réiain  ,  pour  tes  quantités  respectives  d'or  et  d'élain  qu'il  convient  d'em- 
ployer pour  agir  avec  sécurilé.  11  n'en  est  plus  de  même  non  plus  pour 
l'œil,  c'est-à-dire  la  couleur  que  doit  avoir  ce  pourpre  pour  donner  des 
carmins  purs  et  vira. 

A  la  manufacture  de  Sèvres.  M.  P.  Robert  a  eraployé  pour  dissoudre 
l'oreirèlain  une  eau  régale  composée  en  poids  de  : 

4  parties  d'acide  nitrique  à  36*. 

t  partie  d'hydrochlorale  d'ammoniaque. 

Il  prend  30  gr.  59  de  celte  eau  régale  pour  dissoudre  0  gr.  63  d'or  fin , 
et  22  gr.  94  de  la  même  eau  régale  pour  dissoudre  3  gr.  19  d'étain  fin 
deMalaca;  il  additionne  pour  ralentir  la  dissolution,  les  ^gr.  94  qui 
doivent  dissoudre  l'élain  d'à  peu  prés  leur  volume  d'eau  distillée.  Quand 
la  totalité  de  l'élain  se  trouve  dissous  ,  il  ajoute  à  la  dissolution  son  vo- 
lume d'eau  pure,  il  fil  Ire  et  il  ajoute  enfin  ce  liquide  à  la  dissolution 
d'or  étendue  d'assez  d'eau  pour  que  la  liqueur  ne  soit  que  jaune  paille. 

M.  Buisson  ('}  fait  une  dissolution  neutre  de  prolochlorure  d'étain 
avec  1  partie  de  ce  métal  en  grenaille  et  de  l'acide  hfdrochlorique; 
d'une  autre  part ,  il  dissout  2  parties  d'étain  dans  une  eau  régale  Tormée 
de  3  parties  il'aciite  nitrique  à  36°  et  1  partie  d'acide  hydrochlorîqae  or- 
dinaire ,  de  manière  a  ce  que  la  dissolution  soit  neutre.  Enfin  il  dissout 
a  chaud  7  parlies  d'or  fin  dans  une  quantité  strictement  sullisante  d'une 
eau  régale,  composée  de  1  parlie  d'acide  nitrique  et  6  d'acide  hydro- 


(']  Bertlilcr,  E 
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chlorique.  Il  étend  la  dissolution  d*or  de  3  lit.  5  d*eaa  pure  ;  il  ajoute  le 
deutochlorure  d*étain,  et  verse  dans  le  mélange  le  protochlorure  4l*étain 
goutte  à  goutte ,  jnsqu*à  ce  que  le  précipité  soit  de  la  couleur  du  vin 
vieux. 

Actuellement  à  Sèvres  M.  Bunel  dissout  15  grammes  d*étain  »  dans 
une  eau  régale  composée  de  : 

Acide  nitrique 4  parties. 

Acide  hydrocblorique 1      /d. 

Eau  pure 10      Id. 

Il  étend  la  dissolution  dans  5  litres  d*eau. 

II  dissout  ensuite  5  grammes  d'or  dans  de  Teau  régale  sans  qu*il  y  ait 
excès  d'acide,  et  ajoute  à  la  dissolution  5  litres d*eaa,  avant  d'y  verser  sa 
dissolution  d'étain,  qu'il  verse  par  petites  portions  en  agitant  sans  cesse. 

M.  Bolley  (*)  a  proposé  une  méthode  qui  permet  d*obtenir  avec 
plus  de  facilité  le  mélange  convenable  de  protochlorure  et  de  deutochlo- 
rure d'étain. 

On  prend  10  grammes  de  pinksalz  (sel  contenant  70,  80  p.  0/0  de 
deutochlorure  d'étain,  et  29,  20  de  chlorhydrate  d'ammoniaque  ].  Ce 
sel  est  anhydre  et  offre  toujours  la  même  composition  ;  on  y  ajoute 
1  gr.  07  d'étain  métallique ,  et  on  fait  chauffer  avec  40  grammes  d'eau 
jusqu'à  ce  que  tout  l'étain  soit  dissous.  Quand  la  dissolution  est  com- 
plète ,  on  ajoute  de  nouveau  140  grammes  d'eau ,  et  on  se  sert  de  cette 
liqueur  pour  précipiter  la  dissolution  d'or  qu'on  a  préparée  en  traitant 
1  gr.  34  d'or  par  l'acide  nitromuriatique ,  en  évitant  un  excès  d'acide , 
et  après  avoir  étendu  de  480  grammes  d*eau  pure. 

Nous  donnons  ici  des  nombres  qui  nous  ont  constamment  et  en  cinq 
heures  procuré  de  beau  pourpre. 

Nous  préparons  au  moment  de  nous  en  servir  une  eau  régale  com- 
posée en  poids  de  : 

Acide  hydrocblorique  ordinaire 16,8 

Acide  nitrique  à  3%° 10,2 

Nous  dissolvons  un  demi-gramme  d'or  fin  dans  9  grammes  de  cette 
eau  régale,  et  quand  la  dissolution  qui  se  fait  spontanément  est  complète, 
nous  y  ajoutons  14  litres  d'eau  :  ainsi  étendue  la  dissolution  ne  présente 
qu'une  faible  teinte  paille. 

Nous  préparons  en  même  temps  dans  18  grammes  de  la  même  eau  ré- 
gale ,  additionnés  de  3  ou  5  grammes  d'eau  pure  suivant  la  température, 
3  grammes  d'étain  On  laminé  que  nous  ajoutons  par  petites  portions ,  en 
maintenant  le  vase  où  s'opère  la  réaction  dans  un  endroit  frais.  Il  faut 
quatre  heures  pour  que  les  3  grammes  soient  entièrement  dissous; 
quand  tout  est  dissous,  nous  décantons  la  partie  claire  pour  la  séparer 
du  dépôt  noir  qui  s'est  formé,  et  nous  versons  cette  dissolution  goutte 

(>)  Journal  de  Pharmacie. 
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à  goulle  dans  In  dissolution  d'or.  Le  précipite  de  pourpre  qui  apparall 

par  l'agilalion,  lavé  à  l'eau  bouitlanle,  esl  d'une  belle  <'oulear  de  vin 

Par  ce  procède  où  lout  est  pesé .  or ,  étaîn  .  eau  régale  el  eau  pure , 
nousarons  conslamment  obtenu,  en  obserrant  les  précautions  générales 
que  nous  avons  prescrites .  un  préripité  donnant  de  belles  et  bonnes 
couleurs  avec  les  fondanU  convenables  que  nous  indiquerons  plus 
loin. 

Tels  sont  les  procédés  varies  à  l'aide  desquels  on  s'est  procuré  dans 
l'indastrie  le  précipité  pourpre  de  Cassius.  Il  est  probable  que  tous  ces 
procédés  donnent  des  précipites  d'une  coloralioii  à  peu  près  semblable , 
mais  qui  sont  loin  d'Slre  identiques  sous  le  rapport  de  la  composition. 

Les  analyses  qui  ont  été  Tailes  jusqu'à  ce  jour  de  ce  singulier  com- 
posé par  des  cbimislesdonl  l'habileté  ne  saurait  Ëlre  révoquée  en  doute, 
semblent  l'altesler. 


MATURE 

... 

aT»™.0ï^ 

„.. 

.™.. 

Beau  pourpre  sans  eau.  . 
Beau  pourpre,     Itl.  .  .  . 
Pourpre  vlolel.     Ici.  .  .  . 

Beau  pourpre.  ..... 

Beau  pourpre 

Pourpre  iiché  ,  e(  brun.  . 

79 

ao 

38 

19 
SI 

00 

30 

a,ï 

00 

16,00 
S0.60 
60,00 
OS.OO 
Bi.OO 

non  dosé. 

non  ilos«. 

0 

0 
0 

0 

00 
00 

65 

Proust  i'). 
Oberkampf  («). 

Id. 
Buisson  (>). 
Benëllus  (•]. 
Fiiciis  (»J. 
Boll<^  m. 

I.c  pourpre .  analysé  par  M.  Buisson  .  était  mal  lavé  et  contenait  en- 
core 5,2  p.  O/O  de  chlore. 

Ces  diiïérences  laissent  du  doute  sur  la  véritable  constitution  de  ce 
composé.  H.  Figuier  ,  dans  un  travail  qu'il  vient  de  publier  ,  démon- 
Ire  que  c'est  un  siannate  neutre  de  protonyde  d'or  en  proportion  définie 
et  qu'il  sufRt  pour  l'avoir  dans  un  état  de  pureté  constant,  de  le  laver 
avec  une  dissolution  de  potasse  bouillante.  Il  ne  dit  pas  si,  ainsi  traité,  le 
pourpre  de  (Cassius  donne  constamment  de  beaux  Ions  pourpres ,  violets 
el  carminés  avec  les  fondants  convenables ,  el  c'est  pour  nous  la  question 
principale. 

(i)  (•)  Dumas,  Chimie,  t.  III.  p.  706. 

{*)  Journal  de  Pharmacie,  XVI,  el  Annales   des  Mines,  3'  série,  tome  I*, 
IMS,  page  400. 
PlPoraendorf,  Annales,  1B33,  vnl,  Ï7,  p.  B3i. 
l*)  Journal  de  Pharmacie. 
(•;  Annales  de  Chimie  el  de  Physique .  3*  sjric,  t.  XI,  p.  336, 
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16»,  l?*»,   18*.  néPARATioif  DES  TERRES  D'OMBRE,    de  SIENNE,    OCRES 

JAUNES  ET  ROUGES,  etc. 

De  nombreuses  recettes  anciennes  sur  la  préparation  des  ma- 
tières colorantes  vitrifiables  indiquent  le  parti  qu'on  peut  tirer, 
dans  certains  cas,  de  quelques  produits  colorés  minéraux,  tels  que 
les  ocres  jaunes  et  rouges,  les  terres  d'ombre  et  de  Sienne. 
Nous  n'en  rejetons  pas  complètement  l'emploi ,  mais  nous  ne  les 
ferons  pas  figurer  dans  les  formules  que  nous  donnerons  pour 
faire  les  couleurs.  Nous  nous  sommes  attachés  à  donner  autant  que 
possible  des  recettes  exactes  à  l'aide  desquelles  on  puisse  arriver 
immédiatement  à  des  résultats  satisfaisants ,  et  les  ocres,  les  terres 
d'ombre  et  de  Sienne  varient  trop  dans  leur  composition  chimi- 
que pour  qu'on  puisse  obtenir  avec  elles  des  composés  identiques. 

Toutes  les  analyses  qui  suivent,  et  que  nous  avons  réunies  en  tableau, 
indiquent  suffisamment  les  différences  notables  qui  existent  entre  les 
éléments  qui  les  composent. 

L*ocre  jaune  esl  un  mélange  dVgile  et  de  peroxyde  de  fer  hydrate , 
rarement  c'est  de  l'hydrate  de  peroxyde  de  fer  pur. 

L'ocre  rouge  n*cst  autre  chose  que  l'ocre  jaune  calciné. 

La  terre  d*orabre  est  un  hydrate  de  fer  mélangé  à  des  quantités  va- 
riables d*hydrate  d*oxyde  de  manganèse,  souillé  d'une  certaine  propor- 
tion d'argile.  (Il  ne  saurait  être  question  ici  des  terres  bitumineuses.) 

La  terre  de  Sienne  est  un  produit  analogue  à  la  terre  d'Ombre  ,  mais 
moins  chargé  d'oxyde  de  manganèse. 

Ocres* 


EAD. 

ABGILE. 

OXYDE 
DE    FER. 

CHAUX. 

AUTROBfl. 

Jaune  d*Artana. .  . 

21,43 

0,00 

78,57 

0,00 

Proust  (»). 

—  Sl.-Georges. .  . 

7,00 

69,50 

23,50 

0,00 

Berthicr  (»}. 

—  St.-Amand.  .  . 

9,00 

74,40 

26,60 

0,00 

id. 

—  Pourain.    .  .  . 

7,60 

80,00 

12,40 

0,00 

id. 

Rouge  de  Pouraiu.. 

0,00 

74,00 

20,00 

5,00 

Merat-Guillot  C). 

—  de  Bitry.  .  .  . 

0,00 

94,00 

3,00 

3,00 

Merat-Guillot  (*}. 

(1)  Damas,  Chimie,  t.  III,  p.  36. 
(<)  Berthier,  Essais,  t.  I,  p.  50. 
(3)  Dumas,  Chimie,  t.  III,  p.  37. 
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Terres  d'ombre  et  de  Sienne. 


... 

.,„0.. 

•LUHINE. 

i£ 

„„.. 

Terre  (l'ombra,  N°l. 

17,10 

1.1,00 

12,11 

55,27 

0,27 

lr.c«. 

PC  a.  .  .  - 

16,07 

OD 

13,00 

48,70 

o,iia 

traces. 

N"  3 

30,00 

00 

6,a7 

(|8,00 

1,18 

0.7O 

N»  4 

15,1  î 

02 

18,00 

ao.oo 

3,7S 

1,00 

r«r.  de  Sienne,  N*l. 

0.50 

45 

5,85 

i3.ao 

ir. 

ir*ce*. 

N"  î.  .  .  . 

8,76 

00 

2,00 

80,01 

0,10 

0,07 

N-  3.  .  .  . 

n.90 

oo 

Ir. 

70,00 

ir. 

1,10 

iilfséet 


Toutes  ces  rnriétés  ont  ëlc  trouvées  dans  le  c 
dans  le  laboratoire  de  Sèvres. 

On  lolt  combien  toutes  ces  analyses  sont  diiTérentes  et  que  la  pratique 
seule  peut  dÉlerminer  le  Tondant  le  plus  confenablc  et  les  proportions 
les  plus  propres  dans  lesquelles  il  faut  les  mËler  pour  avoir  une  belle 
couleur. 

Comme  dans  quelques  cas  ces  substances  naturelles  peuvent  fournir 
des  tons  qu'il  serait  dillicilc  d'obtenir  autremenl ,  nous  donnons  ici  la 
préparation  qu'il  faut  leur  faire  subir  avant  de  les  employer. 

On  les  relire  de  leur  gîte,  on  les  délaye  dans  I  eau,  un  dccsnlc  et  on 
laisse  reposer.  La  décantation  sépare  tous  les  grains  grossiers.  Par  le 
repos  qui  se  fait  dans  des  fosses  ,  on  obtient  une  pAle  qu'on  fait  sécher 
et  qu'on  mêle  avec  la  quantité  de  fondant  que  des  essais  préliminaires 
ont  fait  juger  convenable  ,  et  après  l'avoir  calcinée  ou  non  suivant  le  ton 
que  l'on  veut  avoir. 

B.  Des  fondants. 

Les  fondiints  sont  des  matières  vilritiables  incolores  qu'on 
ajoute  aux  oxydes  métalliques  ou  aux  métaux  pour  1rs  faire  adhé- 
rer auxescipients,  et  glacer. 

De  la  nature  dei  fondanti- 

Si  l'on  fixe  son  attention  sur  la  naturi?  chimique  des  ditTérenls 
excipients  sur  lesquels  on  peut  appliquer  les  matièves  colorantes 
dont  nous  venons  de  donner  la  préparation;  si  l'on  considère  que 
les  uns  fondent  à  une  température  voisine  de  celle  à  laquelle  les 
couleurs  se  fixent  ;  que  les  autres  plus  durs  ne  s'y  ramollissent  pas 
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et  qu'alors  toute  la  fusion  doit  provenir  du  fondant^  si  Ton  re- 
marque que  la  température  à  laquelle  les  couleurs  se  cuisent,  est 
variable  avec  la  nature  du  produit  que  Ton  veut  décorer  et  que 
l'action  des  divere  agents  fusibles ,  doit  être  différente  pour  à  peu 
près  tous  les  éléments  colorants,  on  concevra  sans  peine  qu'il 
doit  y  avoir  en  général  des  différences  tranchées  entre  tous  les 
fondants.  Elles  tiennent  à  la  composition  des  matières  fusibles 
qu'on  emploie  dans  leur  préparation ,  et  aui^  proportions  dans 
lesquelles  on  les  mélange. 

Les  praticiens  attribuent,  et  probablement  avec  raison,  une 
grande  influence  aux  fondants  sur  les  différentes  qualités  des 
couleurs  vitriflables.  lis  se  plaignent  en  général  beaucoup  plus  de 
l'imperfection,  ou  du  peu  de  variété  des  fondants,  que  de  l'im- 
parfaite préparation  des  oxydes  et  des  autres  éléments  dont  nous 
venons  de  traiter. 

Les  matières,  qui  entrent  dans  la  composition  des  fondants, 
sont  : 


to  Le  sable  ou  quarz  ; 

^  Le  feispath , 

3**  Le  borax  et  Tacide  borique; 

4®  Le  nilre; 


5*^  Le  carbonate  de  potasse  ; 
6*'  Le  carbonate  de  soude  ; 
7^  Le  minium  et  la  lilharge  ; 
8"  L'oxyde  de  bismuth. 


Nous  avons  déjà  parlé  de  toutes  ces  substances  qui  entrent , 
comme  parties  fusibles ,  soit  dans  les  pûtes  céramiques ,  soit  dans 
les  glaçures  de  ces  pâtes  :  on  n'y  reviendra  donc  pas.  Cependant, 
comme  ici  plus  peut-être  que  partout  ailleurs ,  on  ressent  l'in- 
fluence Je  ces  nuances  de  propriétés  différentes  dont  la  cause , 
probablement  toute  physique,  a  jusqu'à  présent  échappé  aux  re- 
cherches de  praticiens  instruits,  on  désignera  avec  autant  de 
précision  qu'il  sera  possible  celles  des  matières  dont  la  pratique  a 
consacré  l'emploi,  lorsque  ces  substances  se  rapprocheront,  sous 
le  point  de  vue  chimique,  de  corps  dont  Tusage  deviendrait  nui- 
sible. 

C'est  pour  cette  raison  que  nous  recommanderons  remploi 
presque  exclusif  du  sable  d'Étampes  de  préférence  à  celui  du 
sable  d'Âumotit ,  et  du  silex,  pour  fournir  aux  fondants  la  silice 
qu'ils  doivent  renfermer ,  quoique  l'analyse  chimique  la  plus  dé- 
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licale  n'ait  pas  peiniis  d'uppiéderde  différence  sensible  dans  I 
composition  de  ces  substances. 

Quelque  variées  que  puissent  être  les  proportions  dans  les- 
quelles un  pourrait  combiner  les  substances  que  nous  venons 
d'ënumerer ,  pour  obtenir  des  composés  plus  ou  moins  fusibles, 
les  conditions  nombreuses  auxquelles  nous  avons  vu  assujetties 
les  couleurs  vitrifiables,  c'est-à-dire  les  oxydes  môles  à  leurs 
fondants,  limitent  sensiblement  le  nombre  de  ces  fondants. 

Si  on  se  rappelle  que  les  couleurs  faites,  c'est-à-dire  prêtes  à 
employer,  doivent  adhérer  fortement  aux  corps  sur  lesquels 
on  les  applique,  qu'elles  doivent  être  en  général  plus  fusibles 
qu'eux;  qu'elles  doivent  être  à  peu  près  aussi  dilatables  que 
ceux-ci ,  pour  que  le  refroidissement  n'y  cause  pas  de  tressaillures 
après  la  cuisson,  toutes  qualités  qui  dépendent  uniquement  du 
principe  fusible,  on  comprendra  que  les  fondants  convenables 
doivent  être  peu  nombreux. 

Enfin  les  couleura  qui  senent  h  décorer  le  même  excipient 
doivent  se  mêler  ensemble,  et  cette  condition  est  surtout  indis- 
pensable pour  la  peinture  sur  porcelaine.  Mélangées  en  toutes 
proportions  pour  produire  les  tons  variés  à  l'infini ,  dont  l'artiste 
a  besoin ,  ces  couleurs  doivent  conserver  chacune  la  nuance  qui 
lui  est  propre ,  et  cette  considération ,  comme  nous  l'avons  déjà 
dit,  fait  proscrire  ou  du  moins  résen'er  pour  des  cas  particuliers 
fort  rares,  l'emploi  de  certains  oxydes. 

Cette  même  considération  peut  et  doit  s'appliquer  aux  fondants 
dont  l'action  énergique  a  tant  d'influence,  comme  on  le  verra 
plus  loin,  sur  ta  nuance  et  même  sur  le  ton  que  prend  un  même 
principe  colorant.  La  présence  du  borax ,  ou  de  l'oxyde  de  plomb, 
ou  du  sable  nécessaire  pour  aviver  la  richesse  d'une  couleur,  s'op- 
pose au  contraire  au  développement  du  ton  de  plusieurs  autres. 

Z>e>  Faiiilanta.  Compotition  et  préparation. 

L'étude  des  fondants  se  réduit  à  celle  de  sept  composés, 
tous  employés ,  comme  principes  fusibles  ,  dans  la  préparation 
des  couleurs  de  porcelaine  dure,  et  pouvant  entrer  comme  fon- 
dants, avec  quelques  légères  modifications,  dans  les  couleurs  de 
porcelaine  tendre ,  des  faïences  fines  et  communes ,  etc. 
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Ces  fondants  principaux  sont  nommés,  dans  l'industrie  des 
couleurs  vitrifiables. 


i*»  Le  fondant  rocaille,  n"  i. 
2*  Le  fondant  aux  gris  ,  n°  2. 
3°  Le  fondant  de  carmin,  n**  3. 


4*  Le  fondant  de  pourpre,  n**  4- 
5®  Le  fondant  de  violet,  n**  5. 
6**  Le  fondant  de  vert ,  n"*  6. 


7'*  Le  fondant  d'or  et  de  platine  à  titre  métallique  ,  n®  y. 
Ce  sera  plus  souvent  sous  leurs  numéros  que  sous  leurs  noms  , 
que  nous  les  désignerons. 

N"  1.  Fondant  rocaille.  —  Il  se  compose  de  : 

Minium  ou  iitliargc 75 

Sable  d'Étampes 25 

On  mêle  bien  ces  deax  matières  et  on  fond  dans  on  fourneau  qui 
donne  un  bon  coup  de  feu;  la  masse  se  trouve  convertie  en  on  vert  jaune 
verdàtre  si  le  minium  ou  la  lilharge  dont  on  s*est  servi  ne  contient  que 
très-peu  de  cuivre.  C*est  on  silicate  de  protoxyde  de  plomb ,  le  calcul  in- 
dique pour  sa  composition  : 


Protoxyde  de  plomb 75  ^        I  Protoxyde  de  plomb. 

Silice 25  r^®    Silice 


.  74,60 


74,60  \ 
25,40  i 


100 


L*analyse  a  fourni  à  M.  Salvétat,  pour  composition  moyenne  de  diffé- 
renls  fondants  rocaille  trouvés  dans  le  commerce ,  les  nombres  de  la  se- 
conde colonne. 

Quelques  chimistes  fondent  le  mélange  de  sable  et  de  minium  dans 
un  creuset  qu'ils  exposent  pendant  toute  la  durée  de  la  cuisson  à  la 
température  du  dégourdi  des  fours  à  porcelaine.  Après  le  défournement 
ils  cassent  le  creuset  pour  en  retirer  le  fondant:  c'est  une  mauvaise  mé- 
thode. Longtemps  exposé  à  une  température  élevée  sous  Tinfloence  des 
vapeurs  humides  et  réductives ,  le  fondant  perd  de  Toxyde  de  plomb 
et  devient  plus  dur  ;  il  subit  en  outre  l'action  du  creuset  qui  lui  cède  de 
lalumine  et  de  la  silice,  ce  qui  le  durcit  encore.  On  lui  conserve  sa  fusi- 
bilité et  sa  composition  intactes  en  le  fondant  rapidement  et  en  le  cou- 
lant sur  une  plaque  de  métal  aussitôt  que  sa  fusion  est  complète. 

N**  2.  Fondant  aux  gris.—  Ce  fondant  se  compose  de  : 


Fondant  rocaille 88,S8 

Burax  fondu 


»0,5B  1 

11,11 1 


go 


l  Minium  ou  lltbarge.  .    66,66 

Ou  I  Sable  d'ÉUmpes.    .  .    22,22  [  09 

(  Borax  fondu 11,11 


On  fond  ces  mélanges  comme  le  fondant  rocaille,  dans  un  creuset  de 
terre ,  dans  un  bon  fourneau  et  on  coule.  Les  observations  que  nous 
avons  faites  an  sujet  du  fondant  n"*  1  s'appliquent  encore  à  celui-ci. 
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En  calculant  la  composition  de  ce  fondant,  on  trouve  qu'il  doit  ren 


fermer  : 

Proloxyde  de  plomb.  .  .  .  66,66 

Silice 22,22 

Soude 3,40 

Acide  borique 7,59 


99 


M.  Malaguti  y  a  trouvé  : 

Proloxyde  de  plomb.  .  .  .  66,40 

Silice 22,46 

Soude 3,40 

Acide  borique 7,61 

Chaux  ,  fer  et  alumine  .  .  0,13 


100 


Cette  analyse  confirme  la  synthèse  que  nous  indiquons. 
M.  Salvélat  se  sert  maintenant  d'un  fondant  pour  les  gris,  les  rouges, 
les  jaunes,  etc.  N°2  S. ,  composé  de  :  H  donne  à  l'analyse  : 

Proloxyde  de  plomb 67,34  i 

Silice 16,83  MOO 

Acide  borique  anhydre.   .  .  15,83  ) 


Minium  ou  liiharge 60  | 

Sable  d'Élampcs isjioo 

Acide  borique  cristallisé.  ...  25] 


En  retranchant  les  43,62  d'eau  par  0/0  que  contient  l'acide  borique 
cristallisé. 

N«3.  Fondant  de  carmin  s.—  Ce  fondant  s?ccrapose  de  : 

Borax  fondu 55,55 

Sable  d'Étampcs 33,53)100 

Minium  ou  iitliarge 11,12 

On  fond  ce  mélange  comme  les  précédents.  Si  le  fondant  de  carmin 
possède  en  effet  cette  composition ,  il  doit  renfermer  : 


Aelde  borique 38,36 

Soude. 17,20 

Silice 33,33)100 

Proloxyde  de  plomb.    .  .  .  11,11 


Acide  borique 38,40' 

Soude 17,16, 

Silice 33,3o' 

Proloxyde  de  plomb.  .  .  .  11,00 1 

Alumine ,  chaux ,  eic.  .  .  .  0,14 


100 


L*analyse  d'un  fondant  de  carmin  en  usage  à  la  manufacture  de  Sè- 
vres depuis  longtemps,  a  donné  à  M.  Salvétat  les  nombres  de  la  se- 
conde colonne ,  qui  s'accordent  bien  avec  ceux  que  suppose  le  calcul. 

On  met  le  mélange  de  borax,  de  sable  et  de  minium  dans  un  creuset 
de  terre  et  on  le  fond  ;  quand  il  est  fondu ,  on  le  coule  sur  une  pelle  de 
fer  comme  les  précédents.  Quelques  praticiens  recommandent  de  le 
couler  dans  Teau;  c*est  une  précaution  qui  ne  peut  être  que  nuisible; 
elle  enlève  certainement  du  borax  au  fondant  et  ne  peut  raméliorer 
sous  aucun  rapport. 

N*  4.  Fondant  de  pourpre.  Ce  fondant  dont  M.  SaWétat  fait 
usage,  se  compose  de  :  Il  renferme  : 


Minium  ou  litiiarge 37,50 

Sables  d'É lampes 12,50  S 100 

Acide  borique  cristallisé. .    50,00 


Proloxyde  de  plomb.  .  .  .    47,06  \ 

Silice 15,98  (  100 

Acide  borique  anhydre.  .  .    36,06 1 
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On  fond  et  on  coule  comme  on  le  fait  pour  le  fondant  n«  2. 

N**  5.  Fondant  de  violets.  M.  Salvétat  emploie  avec  avantage  un 
fondant  de  violets  qui  rend  inutile  Taddition  du  bleu  ;  il  se  compose 
de  :  Il  renferme  : 

Minium  ou  Utharge 07,50  ]        |  Protoxyde  de  ploml) 76,72  \ 

Sable  d'Étampes. 5,00 }  100 

Acide  borique  cristallisé. .  .  27,50 


Silice • 5.69(100 

Acide  borique  cristallisé.  .  17,59; 


On  fond  et  on  coule  comme  pour  le  fondant  n«  4. 

N*6.  Fondant  de  verts.  M.  Salvétat  emploie  pour  ce  fondant 
la  composition  :  Et  à  Meissen,  suivant  M.  Kûbn  : 

Minium  ou  liliiarge 73,00  \  73,00  ) 

Sable  d'Étampes.    .....    9,00 1 100       18,00)100 

Acide  borique  cristallisé. .  .  18,00  )  9,00  ) 

V7.  Fondant  de  substao  ces  métalliques. 

C'est  du  nitrate  de  bismuth  précipité  par  Teau  de  sa  dissolution  dans 
Tacide  nitrique  ;  il  est  blanc ,  légèrement  jaunâtre  :  il  faut  avoir  le  soin 
d'éviter  l'addition  du  carbonate  de  potasse  qu'on  ajoute  quelquefois,  et 
qui  précipiterait  les  oxydes  de  nickel  et  de  cuivre  que  contient  souvent 
le  bismuth  métallique  ;  la  présence  de  quelques  millièmes  de  cuivre 
empêcherait  l'or  de  donner  un  beau  mat.  On  ajoute  à  l'oxyde  de  bismuth 
1/12  de  borax  fondu  ,  et  on  mêle,  suivant  certaines  circonstances,  1/10 
ou  1/15  de  fondant  pour  1  partie  d'or. 

§2.  — Les  couleurs  j  leurs  diverses  sortes  ^  leur 

composition ,  etc. 

Nous  avons  déjà  dit  que  les  oxydes  ne  supportaient  pas  tous 
également  bien  une  température  élevée.  De  là  des  distinctions 
essentielles  entre  les  couleurs  vitrifiables. 

Les  couleurs  qui  peuvent  résister  sans  altération  à  la  tempéra- 
ture nécessaire  pour  cuire  les  vernis,  émaux  ou  couvertes  des  Pote- 
ries s'appellent  c  o  u  1  e  u  r  s  au  grand  feu  .  Elles  sont  d'au- 
tant moins  nombreuses  que  les  glaçures  doivent  cuire  à  une  tem- 
pérature plus  élevée.  En  commençant  par  les  plus  élevées,  ce 
sont  : 

Pour  les  porcelaines  dures,  le  bleu  de  cobalt,  le  vert  de  chrome, 
les  bruns  de  fer ,  de  manganèse  et  de  chromate  de  fer  ;  les  jaunes 
obtenus  avec  Toxyde  de  titane  \  les  noirs  d'urane. 

II.  35 
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Nous  pouvons  encore  ajouter  comme  couleurs  de  grand  feu  , 
mais  de  seconde  température ,  pour  porcelaine  tendre ,  les  violets 
rouges  et  bruns  de  manganèse,  de  cuivre  et  de  fer,  qui  décorent 
quelques  porcelaines  de  la  Chine;  (Additions,  T.  H,  p.  761.) 

Pour  les  faïences  fines  et  communes,  les  jaunes  d'antimoine , 
les  bruns  de  manganèse ,  les  verts  de  cuivre  et  les  bleus  de  co- 
balt. 

Les  couleurs  qui  ne  pourraient  supporter  une  aussi  haute  tem- 
pérature sans  éprouver  de  grandes  altérations,  et  qui,  pour  cela, 
doivent  être  cuites  ou  parfondues  à  une  température  beaucoup 
inférieure  à  celles  des  précédentes,  dont  le  maximum  n'atteint 
pas  le  degré  de  fusion  de  l'argent  fin ,  portent  le  nom  de  c  o  u  - 
leursde  moufles,  pour  les  porcelaines  et  les  faïences  fines, 
et  decouleursde  réverbères,  pour  la  faïence  émaillée. 

On  conçoit  dans  cette  dernière  série  la  possibilité  d'en  avoir  de 
toutes  les  nuances,  pour  toutes  les  sortes  de  peintures  et  de  gla- 
çures. 

Les  couleurs  au  grand  feu  ont  sur  les  couleurs  de  moufle  on 
grand  avantage ,  c'est  celui  de  pouvoir  recevoir  sans  se  ramollir 
la  dorure  dont  on  veut  les  rehausser.  Cette  considération  a  dirigé 
des  essais  dont  le  succès  a  été  complet  et  qui  ont  ajouté  à  la  pa- 
lette une  série  de  couleurs  de  tons  plus  variés  que  ceux  des  cou- 
leurs au  grand  feu  ^  on  les  a  nommées  couleurs  de  demi- 
grand  feu,  ou  couleurs  de  moufles  dures.  Ces  couleurs  se 
glacent  à  la  moufle ,  mais  à  une  température  bien  plus  élevée  que 
les  couleurs  à  peindre  qu'on  désigne  sous  le  nom  de  couleurs 
de  moufles    tendres. 

Ces  couleurs  une  fois  cuites  peuvent  recevoir  d'autres  couleurs, 
la  dorure  brunie,  le  platinage,  etc.,  sans  qu'on  soit  obligé, 
comme  pour  les  couleurs  tendres ,  d'enlever  au  grattoir  la  cou- 
leur qui  fait  le  fond  :  ce  qui  était  très-long  et  rendait  très-dif- 
ficiles et  très-chers  les  dorures  ou  ornements  sur  fond  de  couleur 
tendre. 
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A.  Couleurs  de  moufles  tendres. 

Lorsque ,  par  les  procédés  que  nous  avons  détaillés  au  §  i 
de  Fart.  I*',  on  s'est  procuré  d'une  part  les  oxydes ,  de  l'autre 
les  fondants,  nous  ne  dirons  pas  seulement  suffisamment  purs, 
mais  encore  dans  un  état  convenable ,  il  faut  composer  la  couleur 
et  la  rendre  propre  à  être  employée. 

Nous  avons  déjà  dit  que  la  couleur  vitrifiable  se  compose  d'un 
fondant  fixant  et  faisant  glacer  sur  l'excipient  un  oxyde  colorant-, 
il  suffit  donc  pour  faire  la  couleur,  d'ajouter,  en  proportions 
déterminées  aux  oxydes  ou  principes  colorants ,  le  fondant  qui 
doit  les  faire  adhérer. 

Quelquefois,  mais  en  apparence  seulement,  on  opère  différem- 
ment ]  alors  les  procédés  dont  on  se  sert  sont  complexes ,  il  est 
vrai ,  mais  économiques  en  temps  et  en  dépenses  5  ils  permettent 
d'accomplir  simultanément  deux  opérations  distinctes  qu'il  est 
facile  de  séparer  par  la  pensée,  d'abord  la  préparation  de  l'oxyde, 
principe  colorant,  puis  le  mélange  de  ce  principe  avec  la  compo- 
sition fusible  qui  doit  le  fixer  et  le  faire  glacer. 

Ainsi  lorsqu'on  met  dans  un  creuset  du  minium,  du  sable,  du 
borax  et  de  l'antimoniate  de  potasse ,  on  fait  en  môme  temps  du 
jaune  de  Naples  et  du  fondant.  On  les  fait  ensemble,  simultané- 
ment^ on  pourrait  les  faire  isolément,  puis  les  mêler,  et  la  cou- 
leur n'en  serait  ni  moins  belle,  ni  moins  bonne.  Le  premier 
procédé  est  économique  et  court;  le  second  serait  plus  dispendieux 
et  plus  long. 

Dans  la  pratique  on  abrège  toutes  ces  préparations,  on  fait 
usage  de  procédés  mixtes  qui  sont  variables  avecles  matériaux  qui 
composent  la  couleur. 

Considérées  sous  le  rapport  des  procédés  mis  en  usage  pour 
les  fabriquer,  les  couleurs  pourraient  être  divisées  en  trois 
groupes. 

Les  couleurs  qui  ne  se  fondent  pas,  ce  sont  celles  qui, 
comme  les  couleurs  fournies  par  l'oxyde  de  fer,roxyde  de  chrome 
ont  à  l'emploi  le  ton  qu'elles  doivent  avoir,  ou  qui ,  comme 
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couleurs  tirées  de  l'or,  ne  supporteraient  pas  cette  fusion  préalable 
sans  s'alt«rer  ;  les  oxydes  se  mêlent  seulement  aux  fondants. 

Les  cou  leurs  qui  se  fondent,  ce  sont  celles  dans  la  com- 
position desquelles  entrent  des  oxydes  qui  seuls  n'ont  pas  de 
couleur  et  qui  ne  sont  colorés  qu'à  l'étal  de  sels,  c'est-à-dii«  en 
combinaison,  soit  avec  le  silice,  comme  le  cobalt  et  le  cuivre, 
soit  avec  le  plomb,  comme  l'antimoine.  Les  verts  de  cuivre ,  les 
bleus  de  cobalt  et  les  jaunes  d'antimoine  sont  dans  ce  cas.  On 
Qiéle  les  oxydes  avec  les  fondants  et  on  fond  à  une  température 
variable  pour  chaque  couleur. 

Les  couleurs  qui  se  frittent  seulement,  ce  sont  celles 
qui  n'ont  pas  le  ton  à  l'emploi  ;  l'oxyde  comme  dans  le  cas  qui 
précède  n'a  pas  le  ton  qu'il  doit  conserver  ;  mais  la  température 
de  la  fusion  serait  trop  élevée  \  celte  fusion  préalable  cbangerait 
la  nuance  que  doit  avoir  la  couleur.  On  mêle  l'oxyde  avec  le  fon- 
dant et  l'on  élève  la  température  graduellement  seulement  pour 
ramollir  la  surface.  Ce  sont  peut-être  les  couleurs  les  plus  délicates 
à  &ire. 

Cette  classification  indépendante  de  la  température  à  laquelle 
se  cuisent  les  couleurs,  après  l'application  sur  la  poterie,  aurait 
sans  doute  un  avantage ,  mais  elle  aurait  aussi  l'inconvénient  de 
séparer,  de  diviser  l'étude  de  couleurs  que,  sous  tous  les  autres 
rapports,  il  convient  de  rapprocher;  elle  nous  obligerait  à  des 
répétitions  que  nous  croyons  pouvoir  éviter  en  groupant  toutes  les 
couleurs  de  même  nuance,  quelle  que  soit  la  manière  dont  elles 
sont  faites.  Nous  croyons  préféniblc  de  donner  en  parlant  d'uoe 
couleur  toutes  les  recettes  avec  lesquelles  on  peut  l'obtenir ,  pour 
la  rendre  propre  k  être  employée  à  l'une  des  trois  températures 
principales  que  nous  avons  établies. 

Pour  une  même  couleur,  nous  commencerons  son  étude  par 
son  application ,  i"  au  feu  de  moufle  ordinaire  ;  3°  au  grand  feu 
de  moufle  ;  S°  au  grand  feu  des  fours  à  porcelaine ,  sur  la  porce- 
laine dure,  sur  la  porcelaine  tendre,  la  faïence  fine  dure,  la 
faïence  fine  conuimne.  etc. ,  si  elles  sont  susceptibles  de  ces  appli- 
cations. 

Toute  couleur  doit  A  l'usage  être  considérée  sous  deux  points 
de  vue  très-imporUnls  :  i  "  le  ton ,  la  nuance  même  qu'elle  doit 
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présenter  après  la  cuisson  et  dont  il  faut  la  rapprocher  autant  que 
possible  avant  d'être  cuite  5  a**  la  propriété  de  pouvoir  former  avec 
d'autres  couleurs  appropriées,  des  mélanges  qui  doivent  conserver 
ou  prendre  au  feu  les  nuances  qu'on  veut  avoir. 

Cette  dernière  qualité  sans  laquelle  il  serait  impossible  de  faire 
de  la  peinture  d'art ,  dépend  uniquement  de  la  nature  constante 
et  pure  des  corps  qui  entrent  dans  la  composition  des  couleurs  et 
des  proportions  bien  déterminées  dans  la  combinaison  ou  le  mé- 
lange de  ces  corps  pour  faire  la  couleur.  Une  fois  que  des  cou- 
leurs par  leur  association  en  proportions  sensiblement  les  mêmes, 
auront  donné  au  feu ,  dans  certaines  limites  de  température,  un 
ton  ou  une  nuance  voulue,  elles  donneront  constamment  la  môme. 
C'est  donc  à  remplir  ces  conditions  de  pureté ,  d'état  moléculaire, 
de  proportions  bien  déterminées  que  doivent  tendre  les  recherches 
et  la  science  du  chimiste  chargé  de  les  préparer. 

Outre  ces  deux  premières  conditions ,  il  faut  que  les  couleurs 
en  possèdent  une  troisième  non  moins  importante ,  c'est  d'être 
glacées  et  de  ne  point  écailler  lorsque,  mises  à  une  épaisseur  con- 
venable ,  elles  sont  cuites  à  la  température  qui  leur  convient. 

Les  couleurs  seules  qui  se  frittent  peuvent  souvent  offrir  des 
teintes  assez  éloignées  les  unes  des  autres  dans  deux  préparations 

différentes  ^  c'est  la  température  seule  qui  leur  donne  leur  ton , 

* 

et  nous  savons  qu'il  est  très-diflScile  de  la  régler.  Quand  une  cou- 
leur de  cette  nature  n'a  pas  la  nuance  voulue ,  il  est  possible  de  la 
corriger ,  soit  par  des  additions  de  couleurs  qui ,  par  leur  mélange 
la  ramènent  au  ton  désiré ,  soit  par  des  additions  de  couleurs  faites 
avec  la  même  recette,  mais  péchant  par  le  défaut  contraire:  le 
premier  moyen  doit  être  rejeté  toutes  les  fois  qu'il  s'agira  d'une 
couleur  à  mêler;  il  est  bon  tout  au  plus  pour  des  couleurs  de 
fonds.  La  couleur  ainsi  corrigée  perd  sa  composition ,  et  c'est  d'elle 
que  dépendent  ses  bonnes  qualités  dans  les  mélanges.  Elle  ne  peut 
plus  servir  qu'employée  seule  comme  couleur  pour  fonds. 

Quant  au  second  procédé ,  il  ne  saurait  modifier  les  propriétés 
des  couleurs*,  sous  ce  rapport  la  composition  reste  constante, 
identique ,  et  la  couleur  conserve  ses  propriétés  fondamentales. 
C'est  un  moyen  que  nous  avons  employé  avec  avantage  dans  la 
plupart  des  cas. 
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Nous  allons  donner  maintenant  les  détails  sur  la  fabrication  de 
chaque  couleur;  nous  indiquons  la  source  de  toutes  les  recettes  et 
/brmules  que  nous  présentons.  La  plupart  ont  été  contrôlées  dans 
le  laboratoire  de  la  manufacture  de  Sèvres. 

On  verra  que  dans  quelques-unes  entrent  comme  éléments 
quelques  couleurs  déjà  faites.  Autant  que  nous  l'avons  pu,  nous 
avons  remplacé  ces  quantités  par  des  proportions  convenables 
des  principes  qui  composent  ces  couleurs  elles-mêmes ,  pour  faire 
les  nôtres  de  toutes  pièces;  mais  nous  devons  le  dire,  dans  beau- 
coup de  cas,  ce  n^est  pas  possible ,  et  c'est  lorsqu'une  couleur  qui 
ne  se  fait  qu'à  une  température  élevée ,  comme  le  jaune  par  exem- 
ple, entre  pour  principe  jaune  dans  une  substance  vitrifiable  qui 
ne  peut  être  que  frittée ,  comme  certains  gris. 


ANNOTATION. 

J'ai  jugé  nécessaire  d'établir  une  nomenclature  uniforme  pour 
les  couleurs  de  la  manufacture  royale  de  Sèvres  -,  et  pour  innover 
en  ce  genre  le  moins  possible ,  j'ai  cru  devoir  adopter  une  nomen- 
clature connue  dans  plus  de  la  moitié  de  l'Europe.  C'est  celle  de 
Werner,  répandue  par  les  ouvrages  de  minéralogie  de  ses  nom- 
breux élèves.  Elle  paraît  singulière  dans  quelques  cas,  mais  elle 
est  faite,  elle  est  reconnue  ;  et,  dans  mes  principes  de  dénomina- 
tion des  corps ,  il  vaut  mieux  admettre  une  nomenclature  univo- 
que ,  raisonnée  et  déjà  admise ,  que  de  la  modifier  sans  cesse  sous 
le  motif  de  la  rendre  meilleure.  Néanmoins  pour  les  personnes 
qui  ne  voudraient  pas  se  servir  de  ces  dénominations,  j'ai  donné 
à  chaque  couleur  un  numéro,  suivi ,  lorsqu'elle  présente  plusieufs 
variétés,  de  lettres  indicatives.  (Voyez  Additions,  T.  Il,  p.  764.) 

J'ai  choisi  les  noms  et  les  exemples  dans  la  minéralogie  de 
M.  Fréd.  Ludwig  publiée  en  i8o3  et  qui  a  donné  un  tableau  en- 
luminé des  couleurs  en  accord  avec  leur  dénomination  ('). 

(*)  Ilandbuch  der  minerai,  nach  A>  G.  fVemer,  von  Chr.  Fried.  Ludwig 
prof,  in  Leips.  Leipzig,  1803.  2  vol.  In*8<^  avec  un  tableau  colorié  des  couleurs, 
expliqué  page  5  du  I*'  vol. 
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Blancs. 

nr<*2.  Blano  fixe. 

C*est  de  rémail  blanc  du  commerce ,  dont  on  augpnente  ou  diminue  la 
fusibilité  par  une  addition  de  fondant  rocaille  n<>  1  ,  ou  de  sable  d'E- 
tampes ,  pour  Tamener  à  un  degré  convenable.  Il  est  à  peu  près  im- 
possible de  donner  une  composition  plus  positive  en  raison  des  varia- 
tions que  ce  genre  de  produits  présente  dans  le  commerce  ;  nous 
avons  essayé ,  sous  le  rapport  de  la  contenance  en  silice  ,  plusieurs 
émaux  blancs  sortant  de  la  même  fabrique  et  ayant  le  même  cachet: 
nous  y  avons  trouvé  des  différences  tellement  tranchées  que  nous 
avons  dû  abandonner  des  recherches  tendant  à  préciser  la  composition 
des  blancs  fixes.  Nous  donnons  directement  des  recettes  convenables 
pour  faire  Témail  blanc. 

On  prend  suivant  les  procédés  inscrits  dans  les  registres  de  la  manu- 
facture : 

Sable  blanc  d'Étampes 53  j 

Calcine  à  15  d*étain  pour  100  de  plomb 26  [  100 

Carbonate  de  potasse.  . 21  ) 

Cette  recette  a  été  employée  avec  succès  par  M.  Honoré. 
On  fritte  à  plusieurs  reprises ,  seulement  jusqu'au  commencement  de 
fusion  et  après  avoir  bien  trituré  le  produit  de  la  fritte  précédente. 
MM.  Paris  et  Ami  font  un  émail  blanc  en  fondant  ensemble  : 


Borax  fondu 14 

Oxyde  d*éta!n ^'*  MOO 

Acide  arséniciix U 

Cristal  C G8 


Le  cristal  C  est  composé  de  : 

Sable  blanc.  ...      45 

Minium 37  HOO 

Carbonate  de  potasse 18 

Fondus     ensemble. 


Ce  blanc  sert  à  éclairer  les  parties  lumineuses  des  linges,  des 
fleurs  blanches,  qui  ne  seraient  pas  assez  vives,  si  elles  étaient 
seulement  données  par  le  blanc  de  la  couverte  de  la  porcelaine.  Il 
permet  aussi  d'éclairer  des  parties  que  le  peintre  n'a  pas 
réservé  dans  son  ébauche ,  en  le  superposant  à  une  certaine 
épaisseur  sur  toutes  les  couleurs  déjà  placées. 

lff*>  3.  Blano  de  Ck>rge. 

C'est  le  nom  qu*on  donne  à  Sèvres  à  une  composition  fusible  qu'on 
ajoute  sur  les  parties  qui  n*ont  pu  recevoir  au  grand  feu  la  couverte 
nécessaire  pour  les  glacer  ;  on  le  fait  en  prenant  : 

Fondant  rocaille  n»  1 ^^  (  lOO 

Fondant  de  carmin  n^  n. 50  ) 


On  broie  sur  u: 
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Pour  être  d'une  bonne  qualité  .  il  Taut  qu'il  soit  incolore.  Il  faut  donc 
porter  toute  son  attention  sur  le  choix  de  la  lilhirge  ou  du  minium  dont 
on  se  sertpour  faire  le  fondant  rocaille  ;  s'il  renferme  du  cuivre ,  le  blanc 
de  gorge  ne  sera  pas  d'un  beau  blanc  ;  on  peut  le  rendre  plus  opaque  en 
y  ajoutant  une  petite  quantité  d'email  blanc. 

X'  «   Blano  i  mêler  oa  blanc  «hinoii 

Cctie  couleur  s'obtient  en  modiliant  par  des  additions  de  fonduil 
n»  1 ,  le  blanc  fixe  n  "  2. 

Il  sert  à  faire  des  ornements  en  saillie  sur  les  Tonds  blancs  ou  colorés 
à  la  manière  des  Chinois.  M.  Colvillc  est  celui  qui  l'a  fait  un  des  pre- 
miers et  avec  le  plu»  de  perfection. 

Cette  couleur  doit  se  mêler  à  toutes  les  autres,  leur  donner  du 
corpset  de  l'opacité  sans  les  faire  écailler,  et  pouvoir  servir  en 
couleur  vitrlHable  au  même  usage  que  le  blanc  de  plomb  ou 
d'argent  dans  la  peinture  à  l'huile. 

C'est  sur  les  mêmes  principes  et  avec  les  mêmes  éléments  qu'il 
faut  faire  les  blancs  de  porcelaine  tendre  et  de  faj'ences  fine  et  com- 
mune, tant  de  grands  feux  que  de  moufle.  Les  belles  faïences  de 
Perse  à  fonds  bleus,  nous  offrent  l'application  de  ces  couleurs. 

Le  blanc  mis  en  rehaut  sur  les  Poteries  campuniennes  n'a  de 
rapport  avec  celui  dont  nous  traitons  que  par  la  couleur  ;  c*est 
une  matière  terreuse,  argileuse  et  blanche  qui  n'adhère  aux  pièces 
que  par  le  ramollissement  de  la  glaçure  sur  laquelle  elle  est  placée 
(Voyez  ce  qui  en  a  été  dit ,  vol.  1 ,  553). 

Gris. 

Les  gris  sont  des  couleurs  de  moufles  qui  s'altèrent  facilement 
k  une  température  élevée,  devenant  noirs,  sales,  mal  glacés  et 
disparaissant  même  complètement  :  on  les  obtient  par  des  mé- 
langes, variés  à  l'infini  pour  ainsi  dire,  d'oxydes  de  fer,  de  man- 
ganèse et  de  cobalt  additionnés  d'une  assez  grande  quantité  di; 
fondant.  (Voyez  Additions,  T.  Il,  p.  7C8.) 

I,es  gris  dont  on  fait  usage  à  la  manufacture  de  Sèvres,  en  mé- 
lange avec  d'autres  couleurs  pour  donner  des  teintes  souvent 
très-délicates ,  ont  en  cela  beaucoup  d'importance  et  sont  trèe- 
difficiles  à  faire,  pour  remplir  les  différents  usages  qu'en  font  prin- 
cipalement les  peintres  de  figure. 
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Il  y  eu  a  quatre  Tariétés  dont  la  destination  n*est  pas  la  même ,  ainsi 
on  emploie  pour  fonds  les  n*"  42,  P.  f.,  43  P.  f.,  16  P.  f. 

M*'   U.  <}rM  fonoé  et  U  P.  F.  Ont  fonoé  pour  fonds. 


Fondant  aux  gris  n**  2  ou  2  S. 


Bunel.  Salvétat 

68  \  88 


Carbonate  de  cobalt . 6 

Oxyde  de  fer  Jaune  (*) 13 

Carbonate  de  zinc  hydraté 13 


100 


8 
0 


100 


On  triture  et  on  fond  à  une  légère  chaleur.  —  Pour  faire  le  n»  12  P.  f. 
on  augmente  la  dose  du  fondant. 

Le  n<*  12  sert  en  peinture  à  modiGer  en  gris  tous  les  tons  de  la  palette 
pour  les  rompre  et  les  faire  passer  dans  l'ombre. 

M"*  13.  Grlf  rouiiàtre  et  13  P.  F.  Orû  rontiàtre  pour  fonds. 


Fondant  aux  gris  n^  2  S. 
Carbonate  de  cobalt.  .  .  . 
Oxyde  de  fer  rouge  (*).  .  . 
Carbonate  de  zinc  hydraté. 


Salvétat. 

88 

100 


BuneL 

Fondant  n**  2 76 

Carbonate  de  cobalt.      0 
Sulfate  de  fer.  .  .  .    12  1 

Carbonate  de  zinc  hy-        hïïr.m.'n*" 
draté 12  ) 

100 


On  tritutre  et  on  chauffe  à  une  chaleur  suffisante  pour  fritter  la  masse. 
On  obtient  le  n"*  13  P.  f.  en  augmentant  la  dose  de  fondant  ;  on  la  porte 
à  95  dans  la  première  recette ,  à  85  dans  la  seconde. 

Ce  gris  est  très-convenable  pour  les  ombres  des  chairs,  se 
mêlant  avec  toutes  les  couleurs  et  glaçant  bien. 

V  14.  Grîs  tendre. 


Gris  n"  12 

20  ou  33 

Bleu  n«  28.  T.  .  .  . 

25    27 

Jaune  n^  41*  B. .  .  . 

25    27 

Carb.  de  zinc  hyd.  •  . 

30    13 

100 


Fondant  n»  1 50 

Bleu  n<»  28.  T 10 

Jaune  n*  41.  B 10 

Carb.  de  zinc  hydratée ....  30 


100 


Cest  un  gris  bien  compliqué  et  qui  peut  manquer  souvent  quand  une 
seule  des  couleurs  qui  en  font  partie  a  Tarie  dans  sa  composition  ;  il 
était  autrefois  connu  sous  le  nom  de  gris  4. 

(1)  Nous  nommons  ainsi  par  abréviation  l'hydrate  de  peroxyde  de  fer,  provenant 
de  ia  décomposition  par  l'eau  du  sulfate  de  protoxyde  de  fer. 

(>)  C'est  le  résidu ,  lavé  &  l'eau  bouillante ,  de  la  calcination  &  une  chaleur  rouge^ 
du  sulfate  de  protoxyde  de  fer. 
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Il  est  extrêmement  fondant  et  doit  être  encore  ménagé  dans 
remploi ,  car  il  détruit  facilement  la  couleur  avec  laquelle  on 
l'associe.  On  remploie  encore  à  cause  de  sa  fusibilité,  pour  ame- 
ner la  fusion  des  couleurs  qui ,  ne  devant  être  employées  que 
minces,  ne  brilleraient  pas. 

Cette  couleur  peut  se  faire  de  toutes  pièces  en  prenant  : 

Salvétat. 

Fondant  aux  gris  no  2  ou  2  S 92  \ 

Carbonate  de  cobalt 5  >  lOO 

Oxyde  deferjaunp 3/ 

On  Tond  à  une  douce  chaleur  ,  on  peut  même  se  contenter  de  fritler 
simplement  la  masse ,  en  plaçant  le  mélange  dans  un  double  creuset  de 
terre,  pour  que  la  chaleur  se  propage  plus  lentement. 

W«  U.  foîs  bleaàtre. 

Grtsnoi2 50. 

Bleu  n»  28.  T 50  } 

Ce  gris  s'emploie  comme  le  n**  12,  mais  on  le  réserve  plus 
particulièrement  pour  obtenir  les  tons  bleuâtres  des  carnations. 

Tous  les  gris  faits  par  ces  procédés  ont  été  essayés  sur  les  por- 
celaines tendres  anglaises  et  les  faïences  fines  ;  la  porcelaine 
tendre  venait  de  la  fabrique  de  Creil  5  les  faïences  fines  étaient 
celle  de  M.  Johnston  à  Bordeaux,  et  celles  de  Creil  et  de  Monte- 
reau.  On  les  a  aussi  essayés  sur  les  pétrocérames  de  Montereau. 
Ces  couleurs  sont  parfaitement  venues  au  feu  de  retouche  de 
peinture  de  Sèvres.  Mais  au  premier  feu  de  peinture ,  elles  s'é- 
taient altérées  un  peu ,  et  menaçaient  d'écailler.  En  cuisant  à 
cette  dernière  température,  il  faudrait  pour  remédier  à  ces  dé- 
fauts, remplacer  le  fondant  n°  2  par  un  des  deux  fondants  n*  i  A 
et  n*  2  B. 

N»  2  A.  SalvitaU  N'*  2  B.  Salvéiai. 

Minium 71  ]  73  \ 

Sable  d'Êtanipes 23  >  100      24  >  100 

Borax  fondu 6;  *..        3; 

On  fond  ces  matières  et  on  observe  les  mêmes  précautions  que  celles 
que  nous  avons  indiquées  en  parlant  du  fondant  n^  2 ,  lui-mènie. 
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Noirs. 

Les  noirs  s'obtiennent  à  Taide  des  méme3  matériaux  que  les 
gris,  en  mettant  un  peu  moins  de  fondant.  Gomme  pour  les  gris, 
le  fondant  est  le  n"  2 ,  qui  étant  plus  fusible  permet  d'introduire 
dans  la  couleur  une  plus  forte  proportion  d'oxydes. 

Les  noirs  employés  à  la  manufacture  de  Sèvres  pour  décorer 
la  porcelaine  dure  sont  : 


N°  17.  Noir  grisâtre. 
N°  18.  Noir  brunâtre. 
N»  19.  Noir  foncé. 


N*  19.  P.  f.  Noir  foncé  pour  fonds. 
N»  20.  Noir  d'Iridium. 


Wo  17.  IVoîr  grisâtre. 

SalvitaU 

Fondant  aux  gris  n®  2  S ' 35  J 

Carbonate  de  cobalt 10  >  100 

Oxyde  de  fer  par  rammonlaque  (*) 5  ) 

On  fritte  dans  uo  creuset  jusqu'à  ce  qu'on  ait  le  ton  demandé.  Trop 
de  feu  donnerait  un  noir  trop  foncé. 

Cette  couleur  est  un  ton  noir  modifié  dont,  à  la  rigueur,  on  pourrait  se 
passer  dans  la  peinture  ,  mais  qu'il  est  bon  de  faire  de  toutes  pièces  à 
cause  de  la  difficulté  de  modifier  en  gris,  au  bout  du  pinceau  et  sans  ou- 
trer la  nuance,  les  noirs  qui  détruisent  souvent  les  autres  couleurs,  ce 
qui  retirerait  à  la  couleur  sa  nuance  à  l'emploi. 

Iffo  18.  IVoîr  branàtre. 

BuneL 

Fondant  aux  gris  n**  2  ou  2  S 76  j 

Carbonate  de  cobalt 16  >  100 

Oxyde  de  fer  par  rammonlaque 8  ; 

On  fritte  seulement  pour  donner  le  ton. 

On  a  plus  sûrement  du  noir  brunâtre  en  mettant  au  lieu  de  8  parties 
d'oxyde  de  fer  par  l'ammoniaque  4  d'oxyde  de  fer  rouge  et  4  d'oxyde  de 
fer  par  Tammoniaque. 

Le  noir  n«  18  offre  aux  peintres  de  tous  les  genres  une  ressource 
pour  obtenir  des  tons  noirs  brunâtres  qu'ils  n'obtiendraient  que  diffici- 
lement s'il  fallait  les  faire  au  jugé  ,  en  mêlant,  sur  la  palette  ,  du  rouge  à 
du  noir.  On  serait  obligé  d'outrer  la  dose  du  rouge. 

(1)  Nous  nommons  ainsi  l'hydrate  d*oxyde  de  fer  précipité  par  rammoniagife 
d'une  dissolution  étendue  de  nitrate  ou  de  chlorure  de  peroxyde  de  fer. 
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IV**  19.  IVoîr  foncé ,   et  19  P.  F,  noîr  foncé  pour  fonds. 

Salvitat,  Bunei, 


Fondant  aux  gris  n"»  a  S.    .  .    78 

Carbonate  de  cobalt 11  (  100 

Oiyde  de  fer  par  Tammoniaq.    il 


Fondant  n*^  2 55 

Oxyde  de  cuivre 9, 

Oxyde  de  cobalt  calciné.  ...  o  }  loo 

Oxyde  de  manganèse o' 

Bleu  n*  38.  T 18 

Le  tout  fonda. 

Pour  le  noir  n<»  19  P.  f.,  on  prend  plus  de  fondant  aux  gris  n»2. 
Cette  couleur  doit  se  mêler,  sans  exception ,  avec  toutes  les  couleurs, 
même  avec  les  rouges  dans  lesquels  elle  domine  toujours  ;  c'est  cette 
considération  qui  a  déterminé  la  préparation  de  toutes  pièces  des  noirs 
n«  17  et  n»  18. 

IV^.SLO.  IVoîr  d'Xrldîam, 

Malaguti, 


Fondant  aux  gris  n^  2 75 

Sesquloxyde  dMrldium 25 


jlOO 


On  triture  et  ce  noir  est  en  état  d'être  employée. 

Cette  couleur  est  très-bonne  :  elle  offre  toutes  les  qualités  qu'où 
désire  trouver  dans  les  noirs,  et  que  le  noirn*'  19  ne  présente 
que  rarement,  celle  de  se  mêler  avec  toutes  les  couleurs  et  sur- 
tout avec  les  rouges,  en  conservant  intacte ,  après  la  cuisson,  la 
nuance  de  la  couleur  dont  on  Ta  mélangée  \  mais  ce  noir  coûte 
cher,  et  cette  considération  explique  la  préférence  qu'on  a  donné 
jusqu'ici  aux  noirs  tirés  du  fer  et  du  cobalt. 

Toutes  ces  couleurs  sont  bonnes  pour  les  porcelaines  tendres, 
les  faïences,  etc.,  pourvu  qu'on  les  cuise  à  la  température  du  feu 

de  retouche. 

Pour  les  cuire  au  premier  feu  de  peinture ,  il  faut  encore  modi- 
fier le  fondant  et  faire  usage  des  fondants  n**  2  A  ou  2  B.  Comme  ceUe 
observation  s'applique  à  toutes  les  couleurs  qui  composent  la  palette  de 
Sèvres,  nous  ne  la  rappellerons  plus. 

Pour  les  noirs  de  porcelaine  tendre  française ,  on  trouve  dans  les  an- 
ciennes recettes  de  la  manufacture  de  Sèvres  : 

1^  TA.      Oxyde  de  manganèse 10  j 

Sel  denitre ^^  MOO 

Sable  d*Éumpes 10 1 

Borax  caldné il 
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On  broie ,  on  fait  fondre ,  on  pile  et  on  coule  ,  ensuite  on  prend  : 

De  cette  fonte 15  ^ 

Peroxyde  de  cuivre 5  V  lOO 

Émail  noir  en  pain  ou  du  commerce •  .  .  .  .      80  ) 

On  broie  et  on  le  réTerbère,  sur  une  plaque  de  tôle,  sous  la  moufle. 

2®  TB.  Oxyde  de  manganèse 12 

Carbonate  de  cobalt 6 

Émail  noir  en  pain 49 1 

Minium 12 

Nitrate  de  potasse 12 

Cendre  bleue 0 

I 

On  fond  ;  on  prend  ensuite  : 

De  la  fonte  précédente 80 


100 


Cendre  bleue.  .  -  r  100 


80  I 
On  fait  fritter  et  on  obtient  un  beau  noir. 


3"*  TC.  Oxyde  de  manganèse 12 

Peroxyde  de  cuivre 50}  100 

Émail  noir  en  pain 38 

On  broie  et  on  fait  fritter  sous  la  nM>ufle. 

On  avait  un  noir  tendre  pour  peindre ,  en  prenant  : 

Cendre  bleue  calcinée ^^  )  «  aa 

Fondant  rocaille  n°  1 75  ) 

Sel  marin une  pincée.  . 

On  le  fait  gonfler  sous  la  moufle  et  on  le  retire  dans  la  crainte  qu*il 
ne  devienne  gris. 

Pour  les  noirs  pour  fonds  T  D  Cette  fonte  noire  se  compo- 

on  prenait  :  sait  de  : 


Minium.  .  . 
Fonte  noire. 


Oxyde  de  manganèse 12  \ 

Cendre  verte 6  i  s 

Émail  noir  en  pain ^^  i  o 

100/ 

Les  Poteries  communes  présentent  rarement  cette  couleur  :  on 
la  remarque  cependant  avec  un  haut  degré  de  perfection  sur  les 
vases  de  la  fabrication  italo-grecque  *,  nous  avons  donné  vol.  I*', 
pag.  554 ,  sa  préparation. 
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Bleus. 

Les  bleus  s'obtiennent  au  moyen  du  cobalt ,  amené  à  Tét 
de  silicate  ou  de  borate  d'oxyde  de  cobalt.  Ce  n'est  qu'à  cet 
qu'on  peut  avoir  du  bleu  avec  ce  métal ,  ou  en  l'amenant 
combinaison  avec  l'alumine  et  l'acide  phosphorique  ^  maisc^ 
coloration  se  détruit  sous  l'influence  des  alcalis,  et  dans 
conditions  que  nous  n'avons  pu,  jusqu'à  présent,  faire 
volonté ,  pour  apprendre  à  les  éviter. 

La  préparation  du  silicate  de  cobalt  est  au  contraire 
(acile.  C'est  une  couleur  solide,  résistant  à  une  températi 
élevée. 

La  silicate  de  cobalt  a  été  en  usage  depuis  longtemps  sur  k 
Poteries  les  plus  variées  ;  on  en  trouve  l'application  sur  lesPoterii 
européennes  et  du  monde  entier,  sur  des  faïences  fines  et  com^  ^ 
munes ,  des  grès-cérames ,  et  enfin  sur  des  briques  dont  l'antE  — ' 
quité  ne  peut  être  mise  en  doute.  La  facilité  avec  laquelle  orv 
peut  préparer  cette  couleur  vitrifiable  explique  aisément  cett^ 
circonstance. 

Le  cobalt  n'est  pas  la  seule  matière  qui  puisse  donner  aux 
couleurs  vitrifiables  une  coloration  bleue,  ou  tout  au  moins 
bleuâtre.  Le  cuivre  donne  un  bleu  turquoise  aujourd'hui  très- 
estimé.  La  porcelaine  tendre  de  Sèvres  lui  empruntait  des  tons 
variés,  et  c'est  à  lui  que  les  Poteries  égyptiennes  doivent  leur 
couleur  bleu  verdôtre. 

Les  bleus  employés  à  la  manufacture  royale  de  Sèvres  pour 
peindre  sur  la  porcelaine  dure  sont  : 


N*  23.  Bleu  foncé  ou  d'indigo. 

N*  23  A.  Bleu  turquoise. 

N^  23  A.  Pf.  Bleu  turquoise  pour  fonds. 

N""  26.  Bleu  d*a2ur. 

N*^  26.  Pf.  Bleu  d*azur  pour  fonds. 


N<*  25.  Bien  d'outremer. 

N»  28.  Bleu  de  ciel. 

N""  28  T.  Bleu  de  del  tendre. 

N«  28  Pf.  bleu  de  ciel  pour  fonds. 


W«  2a.  Bleu  fonoé  ou  d'indigo. 

Tous  les  auteurs  reconnaissent  les  proportions  suivantes  comme  don- 
nant de  très-beau  bleu. 

Fondant  au  gris  n*  3 61  ) 

Carbonate  de  cobalt 13  [  100 

Carbonate  de  zinc  hydrate 20 1 
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Celte  couleur  d'un  ton  déterminé  entre  dans  la  peinture  et 
Unit  se  modifier  en  gris  et  en  noir  par  le  mélange  de  ces  cou- 
Les  carmins  s'allèrent  avec  elle,  mais  les  violets  et  les 
pourpresd'or  s'y  mêlent  assez  bien.  Les  rouges  l'altèrent  com- 
plètement, aussi  ne  les  mêle-t-on  que  par  superposition;  il  est 
t nécessaire  de  mettre  le  rouge  sur  le  bleu  pour  obtenir  un  ton 
qui  piirlicipe  des  deux  nuances. 
JP-  ai.  A.  Bien  Tnrqaorie,    et  2S  P.  F.  Bleu  tarquoite  pour  fondi. 

Cette  couleur,  telle  qu'on  la  fait  encore,  ne  présente  pas  toutes 
les  qualité.^  qu'on  pourrait  exiger,  même  chez  les  fabricants  qui 
Ik  fuDt  le  mieux.  MM.  Desfossés  la  font  d'un  beau  ton,  bien  glacé, 
mais  lu  couleur  manque  de  solidité.  Mortelèque  a  fait  un  bleu 
turquoise  plus  solide,  mais  qui  manque  d'éclat  et  de  brillant. 

M.  Louis  Robert  nous  paraît  avoir  approché  le  plus  prés  de  la 
■olutioD  de  ces  deux  conditions,  solidité  et  beauté  de  ton.  Voici 
la  recelte  de  celui  qu'il  a  fait  pour  la  manufacture  de  Sèvres. 

»AluQ Bîl 
Cirbonile  <lc  caball ...      fl  )  100 
CarbaoBle  de  iloc 3  ) 
On  dissout  les  carbonates  de  cobalt  et  de  zinc  par  l'acide 
hydrochlorique ,  on  mêle  ces  dissolutions  à  la  dissolution  aqueuse 
d'alun  ,    puis  on  liltre  et   on  précipite  jusqu'à  neutralisation 
par  le  carbonate  de  soude  ;  on  lave  à  grande  eau  le  précipité 
qu'on  recueille  sur  un  filtre  ;  lorsqu'il  est  séché ,  on  le  pulvérise 
très-fin. 

Il  faut  ensuite  calciner  ce  précipite  pulvérisé  dans  un  tét  sur 
on  feu  très-vif,  remuer  la  matière  afin  de  renouveler  les  surfaces 
et  la  calciner  uniformément;  nu  rouge  cerise  la  Icmte  bleuo 
If  divcloppe.  Calcinée  à  une  plus  haule  température  ,  la  teinte 
de  bleu  turquoise  se  violacé  et  se  détruit;  il  faut  donc  guetter  son 
opération  et  arrêter  la  calciiiation  à  la  nuance  bleu  tendre. 

La  matière  bleue  une  fois  obtenue ,  on  la  mélange  avec  deux 
(i>is  et  demie  son  poidâ  de  fondant;  maison  ne  fond  pas,  on  mêle 
intimement  par  le  broyage. 
Le  fondant  se  compose  de  i 

Ulnlum 80 1 

Adilc  buriciuo  pur  hyt)rali>.  .  .      30  j  100 

Sah'c  d'ËunDpes 30  ] 
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Il  faut  mélanger  bien  inlimement  ces  matières  uu  mortier,  les 
Tondre  et  rouler  dès  que  le  sable  est  dissous,  piler,  tamiser  et 
les  mélanger  à  l'oxyde  dans  la  proportion  indiquée. 

Comme  on  le  remarquera,  il  est  indispensable  à  la  conserva- 
tion de  la  teinte  bleu  turquoise ,  que  le  fondant  soit  le  plus 
neutre  possible.  La  présence  des  bases  énergiques,  telles  que  la 
potasse  et  la  soude,  doit  être  évitée  complètement. 

Cette  couleur  sert  pour  la  peinture  comme  le  n°  22,  et  elle 
doit  aussi  offrir  les  mômes  qualités. 

Pour  le  bleu  24  P.  f.  on  ajoute  un  peu  plus  de  fondant. 

M"  9A   Bien  d'anir,  et  2«  P.  F.  ■Un  d'aiar  panr  taai 

Fonilanl  auK   gcb  n°  ! 67  I 

Carbonate  de  cgball 11  ',  1 

Carbonate  ds  zinc  bydrald. 33  \ 

On  triture,  on  food ,  comme  pour  le  bleu  d'indigo.  Ces  proportion^ 

sont  adoptées  par  tous  les  cliiniistes  qui  se  sunl  occupés  de   couleurs 

vilriBabies. 

W  SS.   Bleu  d'outremer 

La  préparation  de  cette  couleur  nous  parait  assujettieà  certai- 
nes conditions  que  nous  ne  sommes  pas  encore  parvenu  à  dé- 
couvrir. Dans  quelques  échantillons  que  nous  avons  soumis  à 
l'analyse,  nous  avons  trouvé  du  cobalt ,  de  l'alumine,  de  l'oxyde 
de  zinc  ,  un  peu  d'arsenic;  dans  d'autres  nous  avons  trouvé  les 
mêmes  éléments,  maisconibinésàde  l'acide  pliosphorique.  D'après 
ces  indications  nous  avons  fuit  de  nombreux  essais  pour  refaire 
cette  couleur  ;  en  préparant  du  bleu  de  cobalt ,  par  la  calcinatioii 
d'un  mélange  d'hydrate  d'alumine ,  et  d'hydrate  de  phosphate  de 
cobalt,  nous  avons  obtenu,  toujours  avec  tes  mêmes  proportions, 
un  bleu  qui  t&ntât  ne  s'altérait  pas  avec  le  fondant ,  tantâl  a<j 
contraire  se  détruisait  entièrement  en  donnant  du  noir. 

Ce  bleu ,  dont  la  nuance  est  assez  différente  de  celle  des 
bleus  qui  piécèdent,  ne  se  mêle  pas  aussi  bien.  Cependant  les 
peintres  l'emploient  assez  souvent  pour  faire  les  parties  bleues 
qui  sont  éclairées  directement,  en  fondant  ce  bleu  avec  des  bleui 
n°  22  ou  n°  2i,  rompus  par  du  gris  ou  du  noir  pour  passer  dans 
l'ombre;  ou  bien  en  le  plaçant  en  teinte  locale  qu'ils  ombrent 
ensuite  par  superposition  avec  des  gris,  des  noirs,  etc. 


PREPAltATION   CHIMIQUE  DES  COULEURS.    LES  BLEUS.       561 

N°*  28.  Bien  de  oiel  ;  28  T.  Bleu  de  oîel  tendre  et  28  T.  p.  f.  Bleu 

pour  fonds» 

Fondant  aux  gris  n®  2 79  \ 

Carbonate  de  cobalt 71 100 

Carbonate  de  zinc  hydraté 14  j 

On  i>roie  et  on  fond. 

Pour  avoir  le  bleu  de  ciel  tendre ,  on  met  95  parties  de  fondant ,  et  90 
pour  le  bleu  de  ciel  pour  fonds. 

Cette  couleur,  d'un  usage  général  pour  les  ciels ,  les  derniers 
plans,  etc.,  a  encore  un  emploi  spécial;  lorsqu'une  peinture,  à 
cause  de  quelques  parties  qui ,  au  feu  de  retouche,  sont  devenues 
ternes,  ou  se  sont  altérées ,  est  obligée  de  subir  un  troisième  feu, 
le  peintre  est  dans  la  nécessité  de  retoucher  toute  son  œuvre  ;  s'il 
négligeait  cette  précaution ,  tout  le  reste  du  tableau  deviendrait 
mat  et  comme  ressuyé.  C'est  dans  cette  circonstance ,  pour  re- 
toucher toutes  les  parties  bleues  d'un  tableau ,  que  le  n"*  28  rend 
de  grands  services. 

Dans  tous  les  bleus  de  cobalt  qui  ne  doivent  cette  couleur  qu*à  la 
présence  do  silicate  de  cobalt,  il  faut  que  ce  sel  puisse  se  former,  et  cette 
condition  nécessite  remploi  du  fondant  aux  gris  qui  renferme  de  Tacide 
borique  en  excès.  Ce  fondant ,  d'ailleurs  plus  fusible  que  le  fondant  ro- 
caille qui  seul  ne  développe  pas  de  beau  bleu  ,  permet  d*aogmenter  pour 
une  même  qualité  fusible  de  la  couleur  l'intensité  de  sa  coloration. 

Les  bleus  de  cobalt  faits  avec  les  prescriptions  qui  précèdent ,  à  Tex- 
ccption  cependant  du  bleu  turquoise  et  du  bleu  d*outremer ,  vont  bien 
sur  les  porcelaines  tendres  et  les  faïences. 

Les  procédés  pour  Tancienne  porcelaine  de  Sèvres  donnent  différen- 
tes recettes  pour  faire  de  beaux  bleus  foncés  pour  peindre  ;  nous  en  co- 
pions quelques-uns  que  nous  avons  vériGés.  On  prend  : 

Sable  d*ÉUmpes 30  \ 

Carbonate  de  soude  calciné 39  f 

>  100 
Borax  fondu 31 

Oxyde  de  cobalt  calciné 10  ] 

On  met  le  tout  dans  un  creuset  de  terre  et  on  chauffe  dans  un  bon 
fourneau  à  vent  pendant  près  d'une  heure  ;  on  laisse  refroidir  :  quand  la 
masse  s'est  bien  réunie  au  fond  du  creuset ,  on  le  casse  pour  en  extraire 
le  culot  de  verre  bleu  qu'il  n'y  a  plus  qu'à  broyer. 

On  fait  un  beau  bleu,  nommé  bleu  de  roi  foncé ,  en  prenant: 

Carbonate  de  cobalt 20  \ 

Sable  d'Étampes  ou  silex 20  >  100 

Carbonate  de  potasse 42  ; 

IL  36 
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Il  résulte  de  la  fonte  de  ces  matières  une  masse  d*un  bleu  presque 
noir,  mais  très-beau  ;  ce  verre  pilé  est  mêle  avec  la  moitié  de  son  poids 
de  fondant  rocaille ,  et  fondu  une  seconde  fois  ;  ce  bleu  était  connu  sous 
le  nom  de  bleu  2. 

Pour  obtenir  du  bleu  pâle,  on  ajoutait  au  bleu  2  quatre  parties  de 
fondant  rocaille  pour  une  de  bleu. 

Pour  obtenir  du  bleu  tendre ,  on  ajoutait  au  bleu  2  la  moitié  de  son 
poids  de  minium ,  et  on  fondait  de  nouveau. 

Pour  les  bleus  pour  fonds ,  on  doit  prendre  : 


Bleu 

LItharge  ou  ujuiiuui. 
Fondus  ensemble. 


50) 

50 1  "» 


Nous  avons  dit  que  le  bleu  turquoise  de  porcelaine  dure  n*allait  pas 
sur  porcelaine  tendre.  Ce  n  est  plus  au  cobalt ,  mais  au  cuivre  qu'on  em- 
prunte cette  teinte.  (Voir  Additions,  t.  II,  p.  771.) 

Autrefois  on  le  faisait  à  Sèvres  en  prenant  : 


Minium 83 

Algue-marine (37 

Et  fondant  dans  un  creuset. 


I  100 


Nous  n'avons  pu  retrouver  dans  le  commerce  d^aigue-marine  pou- 
vant avec  Taddition  de  la  moitié  de  son  poids  de  minium  donner  cette 
riche  couleur. 

Les  faïences  communes  offrent  souvent,  comme  les  faïences  de  Perse, 
une  couleur  bleue  qui  fait  fond  et  qui  a  été  cuite  en  même  temps  que 
l'émail.  Quoique  nous  n^ayons  aucune  certitude  à  cet  égard ,  nous  pen- 
sons que  contrairement  à  ce  que  Ton  fait  sur  porcelaine ,  Fémail  bleu , 
mis  à  une  assez  grande  épaisseur,  réduit  en  poudre,  s'applique  immédia- 
tement par  immersion  sur  la  pièce  en  cru ,  et  non  pas  sur  Fémail  blanc 
de  la  pièce  déjà  cuite  en  blanc.  L*émail  bleu  dont  on  fait  usage  peut  donc 
être  fait  sur  le  même  principe  que  les  couleurs  ordinaires ,  mais  il  est 
plus  dur  et  exige  pour  se  parfondre  une  température  plus  élevée. 

Les  Poteries  communes  offrent  quelquefois  des  décorations  et  orne- 
ments de  couleur  bleue  vitrifhible. 

Les  Poteries  arabes  et  égyptiennes  antiques,  poteries  déjà  très -re- 
marquables par  la  nature  très-siliceuse  de  leur  pâte  ,  se  placent  encore 
hors  ligne  par  la  beauté  et  la  réussite  de  leurs  fonds  bleu  turquoise, 
et  vert  bleuâtre  ;  nous  avons  même  été  frappé  de  ce  rapprochement 
constant  entre  la  nature  siliceuse  de  la  pâte  et  l'application  d*une  glaçure 
purement  silico-alcaline ,  comme  Test  celle  de  ces  Poteries  ('). 

La  composition  de  ces  couleurs  se  rapproche  beaucoup  de  celle  du 

0}  Volume  I*%  p.  500,  et  vol.  II ,  p.  92. 
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turquoise  de  porcelaine  tendre.  Le  principe  colorant  est  de  Toxyde  de 
cuivre  ;  mais  dans  les  dernières  il  entre  du  plomb ,  tandis  que  dans  les 
premières  up  silicate  alcalin  seul  forme  le  principe  fusible. 

Longtemps  on  a  douté  de  la  présence  du  cuivre  dans  les  figurines 
égyptiennes  ,  mais  aujourd'hui ,  par  suite  des  recherches  faites  au  labo- 
ratoire de  Sèvres ,  par  MM.  Buisson,  Laurent,  Malaguli  etSalvétat,  on 
ne  saurait  conserver  aucun  doute  sur  ce  sujet;  tous  ces  chimistes  ont 
trouvé  du  cuivre,  et  c*est  à  ce  corps  qu'ils  attribuent  la  coloration  bleue. 
L'oxyde  de  cobalt  ne  nous  parait  y  jouer  aucun  rôle;  car  ni  M.  Lau- 
rent, ni  M.  Malaguti,  ni  M.  Salvétat,  opérant  sur  des  matériaux  diffé- 
rents et  à  des  époques  différentes ,  n'en  ont  trouvé  dans  les  glaçnres 
bleues  égyptiennes. 

Nous  ne  prétendons  pas  ici  refuser  aux  Égyptiens  la  connaissance  du 
cobalt ,  comme  principe  colorant  bleu  ;  il  résulte ,  au  contraire ,  des  re- 
cherches de  MM.  Laurent  et  Salvétat,  qu'ils  le  connaissaient  fort  bien , 
mais  qu'ils  en  réservaient  l'emploi  pour  la  coloration  des  objets  en  verre, 
Tabrication  dans  laquelle  ils  excellaient ,  comme  on  le  voit  par  les  verres 
émaillés  de  blanc ,  de  jaune  et  de  vert-bleuâtre  qu*ils  nous  ont  laissés. 

Nous  avons  fait  l'analyse  d'un  de  ces  verres  bleus,  et  nous  avons 
trouvé  :  de  la  silice,  des  alcalis^  du  cobalt ,  un  peu  de  chaux  dans  le  verre  ; 
(Je  la  silice,  du  plomb,  de  Tétain  dans  l'émail  blanc  ;  de  la  silice,  du  plomb, 
(le  l'antimoine ,  de  la  soude  dans  l'émail  jaune;  enfin  de  la  silice,  du 
cuivre  et  de  la  soude  dans  l'émail  bleuâtre  ,  résultats  confirmant  en  tous 
points  ceux  obtenus,  il  y  douze  ans,  par  M.  Laurent  dont  on  connaît 
rhabileté ,  et  prouvant  que  ce  peuple  industrieux  faisait  usage  déjà  de 
tous  les  éléments  dont  on  se  sert  aujourd'hui  dans  la  fabrication  des 
émaux. 

Les  Arabes  semblent  avoir  suivi  la  fabrication  égyptienne ,  au  moins 
pour  la  Poterie;  on  retrouve  chez  eux,  même  nature  de  pâte ,  même  na- 
ture de  glaçure ,  enfin ,  même  coloration. 

Nous  n'avons  fait  aucun  essai  pour  reproduire  cette  couleur ,  mais 
nous  croyons  être  utile  encore  en  indiquant  qu'on  pourrait  y  arriver 
sans  diffîcullé  sérieuse,  en  fondant  ensemble  du  sable ,  de  la  soude  et 
du  cuivre .  en  cherchant  un  peu  les  doses  convenables  pour  ne  pas  avoir 
un  fondant  trop  déliquescent. 

verts. 

Les  verts  sont  fournis  tantôt  par  l'oxyde  de  chrome ,  tantôt  par 
le  peroxyde  de  cuivre.  L'eniploi  de  l'oxyde  de  chrome  est  tout 
moderne  -,  c'est  à  Sèvres  qu'il  fut  employé  pour  la  première  fois , 
en  1802.  L'usage  du  cuivre  au  contraire,  comme  matière  colo- 
rante verte ,  remonte  à  la  plus  haute  antiquité,  ainsi  que  l'attes- 
tent les  anciennes  Poteries  égyptiennes,  arabes  ,  etc. 
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Ces  deux  matières  peuvent  s'employer  avec  avantage  sur  toute 
espèce  d'excipient,  surtout  si  Texcipient  ne  commence  pas  à 
fondre  à  la  température  à  laquelle  on  cuit  ces  verts  ^  cependant 
l'expérience  a  démontré  que  les  verts  de  cuivre  sont  plus  beaux  et 
plus  certains  sur  les  couvertes  à  base  d'alcali ,  que  ceux  de 
chrome  qui  tendent  toujours  à  jaunir.  Ces  derniers  sont  cepen- 
dant préférables  sur  des  couvertes  jouant  le  rôle  d'acides ,  telles 
que  la  pegmatite  et  les  autres  couvertes  borosiliceoses. 

Les  couleurs  de  chrome  qui  sont  les  seuls  verts  employés  au- 
jourd'hui pour  la  peinture,  exigent  un*fondant  particulier.  Le 
fondant  employé  par  M.  Runel  et  que  recommandait  du  reste  sa 
composition  acide  est  le  fondant  de  carmin  ,  n°  3. 

Les  verts  de  chrome  en  usage  à  la  manufacture  royale  de  Sèvres 
pour  peindre  et  décorer  la  porcelaine  dure  sont  : 


N*»  3û.  Vert  bleuâtre; 

N*  35.  P.  f.  Vert  de  pré  pour  fonds  ; 

N»  36.  D.  Vert  foncé  dur  ; 


N<>  36.  T.  Vert  foncé  tendre  ; 
N»  39.  Verl  brun. 
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HT»  34.  Vert  bleuâtre. 

Nous  prenons  un  mélange  bien  intime  opéré  par  le  broyage  k  Teaa  sar 
une  glace  de  : 

Salvétat. 

Oxyde  de  chrome 50  ^ 

Carbonate  de  cobalt 25 1  lOO 

Carbonate  dezinc  hydraté 25} 

Quand  ce  mélange  est  sec ,  nous  le  calcinons  pendant  près  d'oo  quart 
d'heure  à  un  fort  feu  de  forge. 

On  prend  :  de  cet  oxyde 25 

de  fondant  u*  3  ou  6 73 

On  broyé  sans  fondre. 

Cette  couleur,  comme  les  deux  qui  suivent  n®  35  et  n**  36,  sont 
des  verts  de  tons  déterminés  entrant  dans  toutes  les  parties  d'un 
tableau  en  raison  du  ton  qui  leur  est  propre,  pouvant  se  modi- 
fier par  les  jaunes  n"  41  B  et  43,  l'ocre  n"  50  AV,  les  bruns 
n**  68 ,  70  et  75 ,  et  toutes  les  autres  couleurs  de  la  palette. 

W*  3S.  Vert  de  pré  et  3S  P.  f.  Vert  de  pré  poor  fonds. 

L^oxyde  de  chrome  pur  ne  pourrait  seul  donner  un  ton  aussi  vif  que 
ceiui  qui  nous  occupe  et  qui  est  aussi  connu  sous  le  nom  de  vert  de 


!5| 
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Pau  (*)  ;  c'est  par  des  mélanges  de  jaune,  de  vert  et  de  bleu ,  variables 
suivant  la  teinte  de  chacune  de  ces  couleurs  qu'on  arrive  à  faire  cette 
belle  nuance. 

Un  échantillon  livré  par  M.  Pau ,  en  1833,  a  été  soumis  à  Tanalyse , 
€l  M.  Malaguti.  après  l'avoir  examiné  au  microscope ,  y  a  reconnu 
4  poudres  différentes  : 

La  Ir®  blanche  est  un  borosilicate  de  plomb  et  de  soude  ; 

La  2b  jaunâtre  «  renferme  de  Tantimoine. 

La  3®  verte ,  contient  de  Toxyde  de  chrome  et  du  cobalt  ; 

La  4«  bleue ,  renferme  du  cobalt  k  Tétat  bleu  et  non  vitreux. 

La  3*  et  la  4^  ne  sonl  peut-être  qu'un  mélange  d'oxyde  de  chrome , 
d'oxyde  de  cobalt  et  d*oxyde  de  zinc  qu'on  a  négligé  de  rechercher , 
mais  dont  la  présence  semble  être  indiquée  par  la  perte  qui  s'élève 
à  5  p.  0/0. 

M.  Malaguti  a  trouvé  dans  son  analyse  qu'il  ne  regarde  que  comme 
approximative  : 

Oxyde  de  plomb» *  .  .  &5 

Borax 10 

Silice 16 

Oxyde  de  cobalt 3/100 

Oxyde  de  chrome 0 

Oxyde  d*antimoine 13 

Perte 5 

En  additionnant  les  éléments  colorantsd'une  part  etleséiéments 
fusibles  de  l'autre ,  on  trouve  que  leur  somme  est  dans  le  rap- 
port de  29  à  7 1 ,  ou  3o  à  70  ;  ce  qui  est  différent  du  rapport  i  à 
3  que  nous  remarquons  entre  l'oxyde  et  le  fondant  nécessaire  pour 
\e  faire  glacer,  et  que  l'expérience  a  fait  adopter.  Nous  trouvons 
l:i  une  fusibilité  provenant  du  grand  nombre  d'oxydes  entrant 
dans  la  composition  de  la  couleur,  ce  qui  se  trouve  d'accord 
avec  ce  que  l'on  sait  sur  la  fusibilité  des  silicates  en  général  ('). 

jgo*  36  D.  Vert  fonoé  dur  et  36  T.  Vert  foncé  tendre. 

On  prépare  un  oxyde  de  chrome  vert  foncé  Y  en  faisant,  sur  la 
glace ,  k  l'eau ,  un  mélange  bien  intime  : 

D*oxyde  de  chrome 75  )     ^^ 

100 


De  carbonate  de  cobalt 25 


I 


(1)  M.  Pau,  fabricant  de  couleurs  vitriflables,  a  dit  ce  vert  et  la  plupart  des 
verts  de  chrome  avec  une  grande  perfection. 

(*)  On  trouvera  page  375 ,  les  recettes  qui  fournissent  à  la  manufacture  de 
Mcissen  tous  les  beaux  verts  de  chrome  par  lesquels  elle  se  distingue ,  et 
que  M.  K0bn  m'a  communlqiiéea  très-libéraleiDent. 
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On  le  calcine  à  un  fort  feu ,  comme  on  le  fait  pour  l'oxyde  vert 
bleuâtre,  et  on  le  mêle  ensuite. 

Oxyde  vert  foncé  V 25 1 

'    100 


Fondant  n*  3  ou  6 75 


I 


On  broie  sur  la  glace  sans  fondre. 

Pour  le  vert  foncé  tendre  36  T. ,  on  met  8o  parties  de  fondant 
pour  2o  d'oxyde  vert  foncé. 

W0  39.  VertbroM. 

Le  vert  brun  s'obtient  en  mêlant  avec  du  vert  foncé  dur,  en 
proportions  variables  ou  du  brun  jaune  n*  50  AT,  ou  du  brun  de 
bois  n"  70 ,  ou  du  brun  sepia  n*'  75. 

Cette  couleur  est  une  de  celles  dont  on  pourrait  se  passer»  nuis  qu'il 
est  avantageux  d*avoir ,  par  la  difficulté  de  Tobtenir  sûrement  da  ton 
demandé,  en  mêlant  sar  la  palette  du  vert  foncé  avec  des  brans,  sans 
forcer  la  dose  du  brun  ;  sous  ce  rapport  c*est  une  couleur  d*ane  grande 
utilité  pour  les  paysagistes  qui  s*en  servent  pour  rompre  tous  leurs 
verts. 

Quand  on  prépare  de  l'oxyde  de  chrome ,  il  arrive  quelquefois  d'en 
obtenir  de  brun  ;  c*est  de  cet  oxyde  qu*il  faut  naturellement  se  servir 
pour  faire  le  vert  brun  n**  39. 

On  peut  et  nous  conseillons  même  de  modifier  le  fondant  de  carmin  pour 
le  rendre  plus  convenable  pour  les  verts.  Ce  fondant  peu  fusible  a  une 
espèce  d*opacité  qui  mêle  du  blanc  à  Toxyde  de  chrome  et  loi  com- 
munique un  ton  qui  n'est  pas  toujours  agréable.  Nous  regardons  comme 
plus  appropriés  aux  verts  de  chrome  les  fondants  suivants. 

Salvitat.  Meissen. 

Acide  borique 18  0]  ^ 

Sable 9  18>-i 

Minium 73  73)  S 

On  mêle  ce  fondant  aux  oxydes  vert  bleuâtre ,  vert  foncé  et  vert 
brun  ,  toujours  dans  la  proportion  de  1  d'oxyde  pour  3  de  fondant. 

Les  verts,  tels  que  nous  venons  de  les  donner,  provenant  de 
l'oxyde  de  chrome ,  sont  de  bonnes  couleurs  pour  les  porcelaines 
tendres  et  les  faïences ,  pourvu  ,  comme  nous  le  rappelons ,  qu'on 
ne  les  cuise  pas  à  une  température  capable  de  mettre  en  fusion 
les  glaçures  de  ces  Poteries. 

Dans  cette  dernière  circonstance ,  \t  vaut  mieux  se  servir  de 
verts  de  cuivre ,  et  voici  les  procédés  que  nous  trouvons  dans  les 
recettes  de  couleurs  pour  la  porcelaine  tendre  de  Sèvres. 
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Ces  verts,  qu*on  nommait  vert  émeraude,  vert  dragon,  et 
ve  r  t  f  on  ce,  avaient  tous,  pour  base  commune»  une  couleur  V  déjà  faite, 
composée  de  parties  égales  d'un  jaune  P  que  nous  décrirons  plus  loin , 
et  d'un  vert  jaune  VJ  à  peindre  qu'on  faisait  en  fondant  ensemble  : 

Émail  vert  Jaune  opaque ^'^  \  m 

Minium 33) 

Le  vert  émeraude  s'obtenait  en  fondant  :     Le  vert  dragon   se  prépare  ainsi  : 

Couleur  V ^^j  lOO  I  ^<>"'®"''  ^ ®® }  100 

Bleu  2  (  pag.  561) 8)        |  Bleu  2  (pag.561) 14) 

On  broie  et  on  fond.  On  broie  et  on  fond. 

Le  vert  foncé  se  prépare  avec  Tune  ou  l'autre  des  deux  prescriptions  : 

Couleur  V 75  %  Bleu  2 50 

Bleu  2 25  !  *^^     Noir  tendre  (  pag.  557).  .  .      50 

On  fond  comme  pour  les  autres  verts.        On  mêle  cette  fonte  à  poids  égaux  avec 

du  Jaune  foncé  prêt  à  peindre. 

Pour  avoir  un  beau  vert  gai  on  prend  :        Pour  le  vert  brun  11  faut  prendre  : 


|100 


Aigue-marine 27 

Vert  opaque  en  pain UO]  109 

Minium 33 

On  triture  et  on  fond  de  nouveau. 


Bleu  2  (pag.  561) ^^  hOO 

Noir  tendre  (pag.  557). ...      67 } 
Broyés  et  fondus  :  On  prend  ensuite  : 

ponte  précédente 40 

Jaune  foncé  prêt  à  prendre.      60 


jlOO 

Ces  verts  ainsi  préparés  sont  aussi  de  bonnes  couleurs  pour  les  porce- 
laines tendres  anglaises,  et  les  faïences  fines  et  communes. 

Jaunes. 

On  obtient  les  jaunes  au  moyen  de  Tantimoniate  de  potasse  et 
de  Toxyde  de  plomb.  C'est  à  peu  près  du  jaune  deNaples,  plus  ou 
moins  foncé  par  des  additions  variables  d'oxyde  de  zinc,  d'oxyde 
de  fer  et  quelquefois  d'oxyde  d'étain.  On  peut  encore  y  ajouter  de 
l'oxyde  d'urane  pour  avoir  un  jaune  plus  foncé. 

Le  chromate  de  plomb  est  aussi  employé  quelquefois  pour  ob- 
tenir du  jaune  orangé ,  mais  cette  couleur  n'est  pas  bonne  pour 
les  mélanges;  elle  est  aussi  d'une  réussite  capricieuse,  ce  qui  la 
fait  réserver  pour  des  fonds.  L'oxyde  d'urane,  ayant  les  défauts  de 
ne  pasentrerdans  les  mélanges,  estréservé  pour  les  mêmes  usages. 

Les  jaunes  employés  à  la  manufacture  de  Sèvres  pour  peindre 
et  décorer  la  porcelaine  dure  sont  : 


N*  41.  A.  Jaune  pâle  fixe  ; 
N*^  61.  B.  Jaune  pâle  à  peindre  ; 
N^  Û2.  P.  f.  Jaune  Jonquille  pour  fonds  ; 
N^  Û3.  Jaune  foncé  pour  les  bruns  et  les 
verts; 


N^  Û5.  Jaune  orangé  d'urane  ; 

N®  46.  Jaune  foncé  ; 

N**  Û6.  A.  Jaune  foncé  fixe  ; 

N*^  Û7.  Jaune  pile  pour  les  rouges; 

N""  52.  Jaune  orangé  de  ctaromt. 
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N*  41  A.  Janoe  pâle  fixe. 


Bumei, 


Jaune  n*  M  B • 83^ 

ÉmaiJ  blanc  du  commerce 67  > 

L'émail  blanc  le  pi  as  convenable  est  celui  qui  porte  le  cachet  de  la 
croix  de  Malte.  Cet  émail  lui-même  variant  de  fusibilité  ,  on  deTra  es- 
sayer les  quantités  qu'il  faudra  en  ajouter  au  jaune  n*41  B.  On  mélange  • 
on  fond  et  on  coule  ;  on  peut  ne  pas  fondre  et  simplement  broyer  sur  la 
glace. 

Cette  couleur  sert  à  éclairer  les  parties  jaunes  qu'on  n*avait  pas  ré- 
servées dans  l'ébauche.  Elle  doit  posséder  toutes  les  qualités  du  blanc  fiie, 
c'est-à-dire  bien  glacer»  sans  être  trop  fusible ,  ne  pas  se  détacher  en 
ébailles,  même  sous  une  assez  forte  épaisseur,  et  de  plus  avoir  un  ton 
jaune  bien  frais. 

Iff    41  B.  Janoe  oUir  pour  bnms  et  verts. 

Bunel. 
Fondant  aux  gris  n**  2  ou  2  S.  .  .  .      81  ou  72 

Antimoniate  de  potasse li       16 

Carbonate  de  zinc  hydraté 6         8 

Oxyde  de  fer  par  i*eau 1         4 


100 


On  triture  ces  matériaux  et  oo  les  fond  à  une  douce  chaleur  »  snflB- 
santé  ,  cependant,  pour  que  la  fusion  soit  complète* 

Ce  jaune  doit  se  mêler  avec  toutes  les  autres  couleurs  et  par- 
ticulièrement avec  les  bruns  et  les  verts.  C'est  lui  qui  donne  les 
jaunes  clairs  dont  les  peintres  peuvent  avoir  besoin. 

jfo  42    p.  r.  Jaane  jonquille  pour  fonds. 

Bunêl, 

Fondant  rocaille  n**  1 86  \ 

Calcine  (l  étain,  3  plomb) ®  >  100 

Carbonate  de  soude  calciiu.^ 31 

Antinonlaie  de  potasse 3/ 

On  triture  et  on  fond. 

Cette  couleur  ne  peut  se  mêler. 

Quelques  artistes  en  font  cependant  usage  pour  peindre  les  fleors ,  en 
remployant  par  teintes  locales  qu*ils  glacent  ensuite  avec  d'antrea  ow- 
leurs,  pov  rompre  les  parties  qui  sont  dans  Fombre. 

On  peut  la  remplacer  avantageusement  et  la  rendre  bonne  ponr  la 

peinture  en  la  composant  de  : 

BuneL     SalvéfaU 


Fondant  aux  gris  n*>  2  ou  2  S.  .  .  81  ou  72 

Antimoniate  de  potasse 12       16 

Carbonate  de  zinc  liydratô 6         8 

Oxyde  de  fer  par  I*eau 1         4 


70  ou  75  \ 
14        17/ 

'     "f 

0  0/ 


100 
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N"  43a  Jaune  foncé  poar  bmns  et  verts. 

Bunel, 

Fondant  aux  gris  n**  2  ou  2  S. 75,0 

Antimoniate  de  potasse 15,0 

Carbonate  de  zinc  hydraté 7,5 

Oxyde  de  fer  rouge. 2,5 

On  triture  et  on  fond. 

On  peut  obtenir  des  jaunes  plus  vifs ,  en  fondant  avec  Toxyde  de  fer, 
l'antimoniate  de  potasse  et  Toxyde  de  zinc,  les  éléments  du  fondant  cl 
non  le  fondant  déjà  fait.  On  prend  : 

Salvitat. 

'  Litharge  ou  minium 50 

Sable  d'Étampes 17 

Borax  fondu 8 

Antimoniate  de  potasse 17 

Carbonate  de  zinc  hydraté 6 

Oxyde  de  fer  rouge A 

On  triture  et  on  fond  ;  il  ne  faut  pas  trop  fondre  pour  que  la  couleur 
ne  prenne  pas  un  ton  verdâtre. 

Cette  couleur  doit,  comme  le  n«41  B,  se  mêler  ayec  toutes  les  autres; 
c'est  elle  qui  donne  les  jaunes  foncés. 

BJ*  46.  Jaune  foncé. 

BunêL    SalvUaU 
Fondant  aux  gris  n*>  2  ou  2  S 75,0 


Antimoniate  de  potasse 15,0 

Carbonate  de  zinc  hydraté 7,5 

Oxyde  de  fer  rouge 2,5 


100 


On  triture  et  on  fond  comme  pour  le  jaune  n*  43.  On  peut  encore  se 
servir  des  proportions  suivantes  qui  donnent  un  jaune  foncé  plus  vif. 

Salvitat. 

Lltiiarge  ou  minium 50 

Sable  d'Étampes 17 

Borax  fondu. s\  ^^^ 

Antimoniate  de  potasse 17' 

Oxyde  de   fer  rouge 8, 

On  fond  comme  pour  le  jaune  n*  43.  Trop  chauffé  il  devient  Ter- 

dàtre. 

Cette  couleur,  plus  foncée  que  le  jaune  n"  43,  peut  servir  aux 
mêmes  usages  que  celte  dernière-,  comme  elle  ne  se  mêle  pas 
bien  ,  qu'elle  doit  être  employée  à  l'état  isolé,  on  exige  d'elle 
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plus  (le  fraîcheur  et  de  vivacité  que  pour  le  n*  -43 ,  et  on  la  réserve 
pour  faire  les  parties  de  jaune  pur.  Les  parties  dans  Tombre  s'ob- 
tiennent en  glaçant  des  gris  et  des  noirs  par  dessus  la  teinte 
plate. 

Jffo  46  A.  Jaane  foncé  fixe. 

Jaune  n^  46  ordinaire  durci  par  une  quantité  convenable  d'émail 
blanc  du  commerce. 

Cette  couleur  sert  à  mettre  en   rehaut  des  lumières  jaune 

foncé  sur  des  parties  qui  n'ont  pas  été  réservées. 

Jff**  47.  Jaane  pâle  poar  les  okaîri. 

Salvétat. 

Fondant  aux  gris  n*  2  ou  2  S 84  \ 

Ântimoniate  de  potasse h  f 

Carbonate  de  zinc  bydrat(^ Al 

Oxyde  de  fer  jaune 8  / 

On  triture  et  on  fond  à  un  feu  très-modéré. 

Cette  couleur  a  pour  objet  spécial ,  en  se  mêlant  à  toutes  les 
autres  couleurs  et  surtout  aux  rouges ,  d'en  atténuer  la  puissance 
et  de  les  faire  glacer  dans  les  minces  *,  c'est  une  des  couleurs  les 
plus  importantes  pour  les  peintres  de  figure  -,  c'est  elle  qui  leur 
permet  de  modeler  et  de  fondre,  Tune  dans  l'autre,  toutes  les 
nuances  de  leurs  carnations. 

Lorsqu'une  peinture,  terne  en  quelques  points,  a  besoin  d'une 
retouche  qui  motive  une  nouvelle  cuisson ,  c'est  avec  le  jaune 
n®  47  qu'on  reglace  bien  légèrement,  il  est  vrai,  les  parties  du 
tableau  qui  pourraient,  par  un  nouveau  feu,  devenir  ternes  et 
mattes ,  et ,  dans  cet  emploi ,  il  est  encore  d'un  grand  secours 
pour  les  artistes. 

BJ^  4S.  Jauma  orangé  d'urane. 

Le  jaune  orangé  d*urane  ne  s*emploie  que  pour  fonds ,  cependant 
quelques  artistes  l'emploient  pour  peindre ,  en  le  mettant  par  toacbes 
isolées,  sur  lesquelles  ils  glacent  d'autres  couleurs  pour  en  modifier  ou 
rompre  la  nuance. 

On  le  fait  en  prenant  : 

BuneL 

Fondant  n<*  1  ou  n"  i .      75  j 

Oxyde  pur  d'uranc 85 1 
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On  peut  à  volonté  fondre  ou  ne  pas  fondre  celle  couleur,  mais  quand 
on  veuls'en  servir  pour  peindre  ,  la  fusion  à  une  do«ce  chaleur  esl  né- 
cessaire pour  lui  faire  prendre  à  l*emploi  le  Ion  chaud  qn*il  prend  après 
la  cuisson. 

Jff<*  52.  JAone  or*ngé  de  ohrome. 

G'esl  à  Taide  du  chrômale  de  plomb  pur  qu'on  se  le  procure  ;  on  fond 
à  un  bon  feu  dans  un  creusel  de  lerre  : 


Bunel. 

Minium 75 

Chromate  de  plomb 25 


]  100 


On  peul  ajouter  un  peu  de  sable,  mais  il  en  faut  bien  peu;  la  silice 
fait  jaunir  celte  couleur  et  facilite  son  altération  sous  Tinfluence  de  la 
chaleur.  Il  esl  préférable  d'ajouter  un  peu  de  fondant  aux  gris,  au  produit 
de  la  fusion  avant  de  remployer. 

Cette  couleur  ,  d'une  réussite  très-incertaine ,  n'a  encore  eu 
d'usage  que  pour  les  fonds  et  pour  quelques  ornements  -,  elle  ne 
se  mélange  pas,  mais  lorsqu'elle  est  bien  faite,  convenablement 
cuite,  elle  donne  des  fonds  d'un  ton  rouge  orangé  de  capucine 
très-beau ,  que  les  porcelaines  et  les  grès  cérames  ne  possèdent 
que  depuis  huit  à  dix  ans. 

Tous  ces  jaunes  sont  de  bonnes  couleurs  de  porcelaines  tendres 

et  de  faïences.  On  peut  les  rendre  moins  susceptibles  d'écailler, 

par  conséquent  pouvant  être  appliqués  sous  une  plus  grande 

épaisseur  en  remplaçant  le  fondant  n**  i  par  Tun  des  fondants 

n*^  2  A,  ou  n""  2  B  dont  nous  avons  donné  la  composition  pag.SSi 

de  ce  volume. 

Nous  croyons  utile  d*ajouter  ici  les  recettes  qui  étaient  en  usage  à  la 
manufacture  de  Sèvres  pour  peindre  la  porcelaine  tendre. 
On  obtenait  des  jaunes  clairs,  en  faisant  fondre  : 

Émail  jaune  pâle 25  ou  60 

Fondant  rocaille 75  0  ^  100 

Minium 0        60 

Ou  bien  : 

Lithargeou  minium 65 

Sabie  d*Êtampes 21 

Calcine  d'éuin 8  >  100 

Carbonate  de  soude  calcim^ 3 

Antimoniate  de  potasse. ^ 

An  lien  de  calcine  d'étain  ,  on  peut  prendre  la  même  quantité  d'émail 
blanc. 
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Pour  les  jaufifs  foncés  on  fond  ensemble  : 

Fondant  rocaille  n*l 5G   4   6i| 

Jauni*  de  NaplM 45         33>  Ifl 

Oxyde  de  fur  rouKC 5  à) 

Lo  premier  jaune  se  mélange  bien  avec  les  ronges. 

I.e  jaune  P  qui  cnlrail  dans  la  composition  des  verts ,  se  coapo- 
Hait  de  : 

Oxyde  do  fer  brun 33 

Jaune  foncé  prêt  à  peindre 33  ^  4OO 

Minium 34 

l.e  tout  fondu  forme  un  culut. 

Une  partie  de  ce  culot  triturée  et  fondue  a^ec  4  parties  de  jaone  prêt 
h  peindre  constitue  le  jaune  P. 


i 


Brans  Jaunes. 

Los  hruna-jaunos  s'obtiennent  en  mélangeant  et  broyant  en- 
semble (les  proportions  variables  d'oxyde  de  zinc  et  d'oxyde  de 
fer  obtenu  jmr  prèiMpitation ,  soit  du  muriate  de  peroxyde  de  fer 
par  Taumioniaque ,  soit  du  sulfate  de  protoxyde  de  fer  par  Feau. 

Nous  devons  l'emarquer  que  la  teinte  varie  en  raison  de  l'oxyde 
lie  fer ,  et  de  la  natuiv  de  Toxyde  de  zinc  dont  on  Setit  usage. 
1/hydrate  d*oxyde  de  fer  dansie  brun  jaune  est  détruit  et  la  couleur 
euite  ne  ivnferme  plus  qu*un  zineate  de  fer  rendu  adhérent  et 
^laa^  |>ar  le  fondant. 

(les  ixmleurs  sontd*une  grande  délicatesse:  elles  sont  difficiles, 
sinon  à  faire ,  du  moins  à  obtenir  belles  et  bonnes.  Le  fondant 
i|ui  leurivnvieut  est  le  fondant  aux  gris;  il  leur  donne  un  beau 
^lai'é  et  no  peut  agir  en  aueuue  &o>n  dans  les  mélanges  arec  les 
gris^  les  noirs,  les  bruus  et  les  i\>uges^  qui  ne  se  glacent  qu*à 
Taide  de  iv  fonviant  lui-même. 

les  bruus  en  usage  vlans  la  manufacture  royale  de  porcelaine 
ile  St>vn*s  tK>ur  p<»indivet  dtwrer  lu  porcelaine  dure  sont  : 

N'*  ^\».  Jduu<»  d*ocnî  paie  ;  jN"  50  AV.  Jdune  d'ocre  pour  Tcrts; 

V  50.  Jaune  d'vK're;  i.N*>  50  B.  Jaiuw  d'ocre  trèjiwicé. 

N"  50  A.  Jautte  d'ocre  looc^  ;  ' 

Parmi  ces  t>ruus*jauues  les  u"»*  49.  50  et  50  A ,  sont  des  cooieors  de 
lou  détenuiuè  qui  eutreiit  dans  lu  peinture  et  le  décor  poar  la  teinte  qui 
leur  est  propre.  Oii  pourrait  les  avoir  par  mélange  .  mais  comme  ces 
couleurs  sont  très-délkales  et  qu'on  a  arriverait  qn  an  jugé  k  avuîr  un 
lou  voulu ,  il  est  préférable  de  les  fidre  de  toutes  pièces. 


PRÉPARATION   CHIMIQUE   DES  COULEURS.    LES  JAUNES.     573 

M^  49.  Jaane  d'oore  pâle. 

Bunel. 

Fondant  aux  gris  n*  3 80,i  \ 

Carbonate  de  zinc  hydraté 13,2  [  100,0 

Oxyde  de  fer  jaune 6,6) 

On  mélange  sans  fondre. 

Cette  couleur  comme  celles  qui  suivent  n'  50  et  n**  50  A  en  rai- 
son de  leur  usage,  doivent  se  mêler  à  toutes  les  autres;  cepen- 
dant on  n'exige  pas  qu'ils  se  mélangent  parfaitement  aux  verts  , 
le  n°  50  AV  étant  réservé  pour  cet  usage. 

n*  50.  Janne  d*oore. 

BuneL 

Fondant  aux  gris  n*  3 77,0  \ 

Carbonate  de  zinc  hydraté 15,0  [  100,0 

Oxyde  de  fer  Jaune 8,0  i 

On  mélange  sans  fondre. 

M**  90  A.  Jaaae  d'oore  f^oiioé. 

Bunel. 

Fondant  aux  gris  n®  2 75,0  \ 

Carbonate  de  zinc  hydral<^ 13,5 1  100,0 

Oxyde  de  fer  Jaune 12,5  ) 

On  mélange  sans  fondre. 

W*  M>  AV.  Jaane  d'oore  pour  verts. 

Bunel. 

Fondant  aux  gris  n*  3 71,4] 

Carbonate  de  zinc  hydraté 14i3[  100,0 

Oxyde  de  fer  jaune 14*3/ 

On  ne  fond  pas. 

Cette  couleur  a  pour  objet  spécial  de  se  mêler  aux  verts  pour 
en  obtenir  des  tons  chauds;  il  est  difficile  de  l'avoir  telle  qu'elle 
ne  fasse  pas  noircir  les  verts  de  chrome  avec  lesquelles  on  la 
mélange  ;  ses  bonnes  qualités  dépendent  de  la  qualité  du  carbo- 
nate de  zinc  sur  lequel  nous  avons  attiré  l'attention  des  pra- 
ticiens. 

Jff^SOB.  Jaune  d'oore  tré«-r<MM«. 

BUHêl 

Fondant  aux  gris  n**  3 60,6 

Carbonate  de  zinc  hydraté 10,0^  100,0 

Oxyde  de  fer  jaune -3,& 

On  ne  fond  pas. 


574  DÉCORATION   DES   POTERIES. 

Cette  couleur  élablit  le  passage  naturel  du  jaune  d*ocre  an  rouge. 
Elle  entre  dans  la  peinture  pour  le  ton  qui  lui  est  propre  ,  et  doit  se 
laisser  modifier  par  toutes  les  autres  couleurs,  comme  les  n^  49,  50 
et  50  A. 

Ces  jaunes  sont  encore  de  bonnes  couleurs  pour  la  porcelaine  tendre 
et  les  faïences.  On  pourrait  les  améliorer  aussi  en  remplaçant  le  foi^ 
dant aux  gris  n°  2  par  l'un  des  deux  fondants  no  2  A  et  n<*  2  B. 

Tous  les  rouges  sont  obtenus  au  moyen  du  fer.  L'oxyde  de  fer 
peut,  suivant  le  procédé  employé  à  sa  préparation,  donner  des 
tons  excessivement  variés ,  mais  dont  la  solidité  ne  dépasse  pas 
une  température  assez  élevée.  Tous  les  tons  que  donne  le  fer 
changent  au  grand  feu,  et  l'emploi  de  cet  oxyde  se  borne  aujour- 
d'hui dans  la  préparation  des  couleurs  de  moufles  dures  et 
tendres. 

La  manufacture  de  Sèvres  possède  pour  peindre  sur  porcelaine 
dure  toutes  les  nuances  suivantes  tirées  de  Toxyde  de  fer  pur, 
calciné  à  des  températures  variables  :  on  Textrait,  comme  nous 
l'avons  dit  page  517,  du  sulfate  de  protoxyde  de  fer  convena- 
blement lavé.  (Voyez  Additions,  T.  Il,  p.  773.) 


IN'**  55.  Rouge  orangé  ; 

N**  58.  Rouge  sanguin  ; 

N**  62.  Rouge  de  chair; 

N«  62  T.  Rouge  de  cliair  tendre. 


N**  63.  Rouge  carminé  ; 
N°  Gh»  Rouge  iaqueux  ; 
N**  66.  Rouge  violâtre  ; 
N°*  66  A ,  66  B.  Rouge  violâtre  foncé. 


La  préparation  de  ces  couleurs  n*ofTre  aucune  difficulté  une  fois  qu'on 
s*est  procuré  Toxydc  de  fer  du  ton  voulu.  Mais  c>st  la  préparation  de 
cet  oxyde  qu'il  esl  impossible  de  diriger  à  volonté  et  sur  laquelle  il  faut 
porter  son  attention. 

On  prend  pour  faire  la  couleur  : 

Oxyde  de  fer  rouge.  . 2") 

Fondant  aux  gris  n^  2  ou  2  S 75 

On  augmente  pour  les  couleurs  tendres  comme  le  n^  62  T.  la  dose  du 
fondant  qu*on  porte  à  77.7  pour  22,2  d*oxyde  de  fer.  On  agit  d(ï  même 
quand  on  veut  avoir  des  couleurs  de  fond.  Pour  les  couleurs  tendres,  il 
est  indispensable,  en  les  employant,  de  ne  les  mettre  que  sous  une  très- 
petite  épaisseur.  Ces  couleurs  très-chargées  de  fondant  s*altérent  quand 
elles  sont  trop  épaisses ,  Toxyde  de  fer  disparait.  Les  minces  brillent 
toujours,  car  elles  sont  très-fusibles.  On  triture  le  mélange  d'oxyde  et  de 
fondant  dans  un  mortier,  puis  on  le  broie  sur  une  glace,  sans  le  fondre. 
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Toules  ces  couleurs  dont  le  ton  est  déterminé  sont  très-utiles,  et 
leur  valeur  résulte  de  la  facilité  avec  laquelle  elles  se  conservent  intactes 
dans  les  mélanges.  Les  noirs,  les  gris  et  les  bleus,  ne  se  mêlent  que 
difficilement  avec  eux  ;  ils  disparaissent  entièrement  quand  on  les  glace 
avec  les  jaunes  sur  lesquels  ils  vont  assez  bien  ;  nous  avons  va  que  pour 
atténuer  leur  puissance  et  les  faire  briller  dans  les  minces,  on  8*était  créé 
la  ressowce  du  jaune  n»  47. 

Les  rouges  pour  porcelaine  tendre  et  pour  faïences  se  font  de  la 
même  manière  ;  on  peut  remplacer  le  fondant  n^  2  par  les  fondants  n<*  1 
pour  la  porcelaine  tendre,  et  n^  2  A  ou  n^  2  fi  pour  les  faïences;  mais 
ce  n'est  pas  nécessaire,  si  l'on  cuit  à  une  température  égale  seulement 
au  feu  de  retouche  de  la  peinture  de  Sèvres. 

Les  recettes  de  Sèvres  donnent  pour  obtenir  un  oxyde  rouge  un  pro- 
cédé que  nous  n'avons  pas  vérifié ,  mais  qu'il  peut  être  bon  de  faire  con- 
naître; on  prend  un  mélange  bien  intime  de  : 

Limaille  de  fer 25  ] 

Antimoine  métallique 25  >  100 

Nitrate  de  potasse 50  ) 

On  jette  ce  mélange  par  petites  portions  dans  un  creuset  de  terre 
porté  à  une  température  rouge ,  on  mélange  la  masse  provenant  de  cette 
opération  avec  de  l'eau  bouillante ,  on  lave  et  on  mêle  le  résidu  avec 
son  fondant,  dans  les  mêmes  proportions  que  pour  l'oxyde  de  fer  pur. 

Les  Poteries  communes  sont  quelquefois  décorées  en  rouge  :  on  en 
trouve  des  exemples  dans  la  glaçure  rouge  des  Poteries  romaines  et 
campanienncs  ;  c'est ,  comme  nous  l'avons  dit  (vol.  I ,  pag.  420  et  suiv.), 
un  verre  silico-alcalin ,  rehaussant  peut-être  simplement  l'éclat  de  la  cou- 
leur de  la  pâte  rouge  sur  laquelle  il  est  appliqué. 

C'est  ici  le  lieu  de  rappeler  (*)  les  touches  rouges  que  les  vases 
italo-grecs  nous  montrent  appliquées  sur  leur  beau  vernis  noir. 
Quoique  ces  matières  s'éloignent  des  couleurs  vitrifiables  pro- 
prement dites ,  elles  doivent  nous  occuper  ici ,  puisqu'elles  n'ont 
contracté  d'^adhérence  avec  la  pièce  que  par  l'action  d'une  tempe  - 
rature  élevée  et  suffisante  pour  faire  fondre  le  vernis  noir  sur  le- 
quel elles  sont  appliquées  et  qui  les  empêche  de  se  détacher. 

Ces  retouches  en  rouge ,  quelque  nuance  qu'elles  aient ,  sont 
dues  à  de  l'ocre  ferrugineuse.  Nous  avons  vérifié  cette  présomption 
par  l'analyse  et  par  la  synthèse;  l'analyse  n'a  décelé  dans  ces 
compositions  que  du  ^er ,  de  Talumine  et  un  peu  de  silice. 

(1)  Vol  I ,  p.  561  et  suivantes. 
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O  sont  les  trois  duadocs  que  le  pcMupre  de  Csâsiiis 
blement  préparé .  DjekDzê  avdc  des  fondants  également  conr«^ 
i;kbi»rs  e^t  <«ul  susceptible  de  donner.  Ce  sont  des  r^Mitpp»^  ^ 
!iiouflf-s  qui  ne  se  détruisent  pas  cependant  ao  demî-^md  fe«: 
du  moins  le  pourpre  et  ie  violet  s'altèrent  peu  -  mais  le  cannin  psr 
est  difficile  à  obtenir  pour  cette  température. 

Le?  C':/uleurs  d'or  usitées  a  la  manniacture  pour  la  decoratido 
de  la  porcelaine  dure  sont  : 

.>'  d».  D.  CvHia  dar;  .V  M.  P.  f.  P« 

N'  50.  T.  Carmin  tesdre:  5«  63.  Violet; 

>•  €«.  Pourpre;  V  «3.  P.  f.  VioteCpour 

V  99  B.  Cl  IBM  dn-  et  S9  T. 


On  prend  le  précipité  pourpre  de  Cassios  encore  humide .  ptipaiê  par 
l'un  des  procédés  que  nous  a^ons  donnes  «ol.  D,  page  536.  Oo  l'êtcod 
une  glace  et  on  y  ajoute  un  Tolume  de  fondant  n»  3,  trois  fois  pli 
sidérable  à  peu  près  que  celui  de  Toiyde  pourpre  employé  ;  oo 
encore  quelques  grains  de  chlorure  d'argent  et  ou  broie  jusqu'il  ce  que  le 
mélange  soit  bien  intime ,  et  le  fondant  réduit  à  un  étal  de  finese  ci- 
trème  ;  poor  le  carmin  tendre  n^»  59  T,  on  ajoute  un  peu  plus  de  fbn- 
danL  Le  précipité  de  Cassius  devant  être  employé  hamide  s'oppose 
à  ce  qoe  Ion  fasse  cette  couleur  autrement  que  par  Utonnemcnt  ;>;. 
Quand  le  mélange  de  chlorure  d'argent ,  d*oxyde  pourpre  et  de  fondant 
est  intime ,  on  essaye  la  couleur.  Si  elle  reste  terne ,  on  ajoute  du  fon- 
dant ;  si  elle  est  jaune  sale ,  la  dose  du  chlorure  d'argent  est  trop  tele, 
et  il  Ciut  ajouter  encore  du  fondant  et  de  l'oxyde  d*or. 

Il  est  préférable,  pour  introduire  1  argent  dans  la  couleur,  de  fondre 
préalablement  ou  plutôt  de  fritler  à  une  légère  chaleur  le  fondant  de 
carmin  broyé  à  l'eau  avec  le  chlorure  d^argent. 

En  Angleterre  la  composition  du  fondant  de  cannin  est  bien  dilie- 
rente  de  celle  que  nous  aroos  donné  et  qui  est  en  usage  à  la  manulacinre 
de  Sèvres.  M.  Malaguli  a  soumis  à  l'analyse  un  beau  carmin  anglais,  et 
il  Ta  trouvé  composé  de  : 

Silice 36,13 

Borax 24,60 

Oxyde  de  plomb 26,66^  100 

Oxyde  d'éUin 10,70 

Or 2,02 

(*)  Nous  devons  dire  que  lorsqu'on  a  fait  quelques  grammes  de  ces  couleurs 
d'or,  il  est  possible  d'arriver  du  premier  coup  à  des  couleurs  d'une  belle  nuanco 
et  d'une  bonne  lusion.  L'habitude  doit  en  quelque  sorte  tenir  lieu  de  balance. 
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En  réunissant  la  silice ,  le  borax  et  le  plomb ,  comme  formant  le  fon- 
dant ,  et  Toxyde  d'étain  et  l'or  comme  formant  Toxyde ,  on  trouve  que 
le  rapport  en  poids  de  Toxyde  au  fondant  est  :  :  1  :  7,20.  On  voit  ensuite 
que  le  plomb ,  le  borax  et  la  silice  sont  dans  les  rapports  de  2,20  :  2  :  3, 
ce  qui  indique  pour  la  composition  du 
fondant  :  Le  fondant  de  Sèvres  renferme  : 


Sable âl,68 

Bopax •  .  .  .  .      27,77 }  100 

Oxyde  de  plomb 30,55 


Sable 33,83 

Borax .      55,56  J 100 

Oxyde  de  plomb.  .  .  .  .      11,11 


En  ajoutant  1  d'oxyde  d'or  pour  7,20  de  fondant,  on  a  la  composition 
du  carmin  qui  donne  en  centièmes, 


Silice 36,59 

Borax ; 24,39 

Oxyde  de  plomb .  26,82 

Oxyde  d'or i 12,20 


100 


nombres  qui  s'accordent  suffisamment  avec  ceux  que  donne  l'expé^ 
rience.  Des  traces  d'argent  auront  sans  doute  échappé  à  Thabileté  de 
M.  Malaguti.  En  effet  nous  ne  connaissons  pas  un  seul  carmin  dans  le- 
quel il  n'entre  quelques  traces  d'argent. 

Le  carmin  sert  surtout  dans  la  peinture  de  fleurs ,  pour  les  roses  ,  ce 
qui  exige  une  grande  fraîcheur.  On  l'ombre  par  des  mélanges  de  gris 
bleuâtres ,  de  violets  de  fer,  ou  de  vert  bleuâtre.  Il  se  mêle  difficilement 
avec  les  bleus ,  et  se  rompt  assez  bien  avec  les  bruns  n*"  68 ,  70  et  75. 

N**  60.  Pourpre  et  60.  P.  f .  Pourpre  pour  fonds. 

Le  pourpre  se  fait  en  partant  du  carmin  auquel  on  ajoute  an 
peu  d'oxyde  d'or  encore  humide  -,  on  broie  à  l'eau  et  on  l'essaye, 
comme  on  Ta  fait  pour  le  carmin.  On  ajoute  un  peu  de  fondant 
dans  le  pourpre  n**  60  P.  f.  qui  doit  être  un  peu  plus  fusible ,  afin 
de  donner  des  fonds  bien  glacés.  Cette  couleur  doit  s'approcher 
du  carmin  n*  Sg  D.  et  renfermer  un  peu  moins  d'oxyde  d'argent. 

Quels  que  soient  les  essais  et  les  tâtonnements  qu'on  fasse ,  on 
comprend  qu'on  ne  puisse  avoir  par  ce  procédé  qu'un  carmin 
plus  foncé  que  le  carmin  n*  69  D.  C'est  cette  considération  qui  a 
dirigé  des  essais  tendant  à  modifier  un  peu  le  fondant  de  carmin , 
pour  obtenir  un  fondant  de  pourpre-,  nous  avons  été  aitoenés 
ainsi  à  trouver  le  fondant  dont  nous  avons  donné  la  composition 
sous  !e  n**  4  S. 

Quand  on  emploie  ce  fondant  on  ajoute  au  précipité  pourpre  de  Cas- 
ÏI.  37 
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sius  un  volume  de  fondant  1  fois  et  1/2  à  peu  près  celui  de  Toxyde  d*or; 
on  broie  avec  quelques  grains  de  chlorure  d'argent ,  comme  pour  le  car- 
min n^  59  D. 

Celte  couleur ,  comme  celle  qui  suit ,  supporte  mieux  que  le  n*  59  le 
mélange  avec  les  bleus  n«*  22  et  24.  Elle  se  mélange  bien  avec  les  brans 
jaunes  n"  50  AV  et  50  B.,  et  les  bruns  n''  68 ,  70  et  75. 

Le  pourpre  de  Mortelèque  jouit  depuis  longtemps  à  Paris  d*une  grande 
réputation. 

nr°*  6S.  Violet  et  65  P.  f.  Violet  pour  fonds. 

Le  violet  d*or,  comme  les  deux  couleurs  qui  précèdent,  ne  se 
fait  qu'en  tâtonnant.  On  prend  un  volume  de  pourpre  de  Cassios 
encore  humide,  et  un  égal  volume  de  fondant  n**  i ,  sans  y  ajouter 
de  chlorure  d'argent.  On  les  broie  bien  sur  la  glace  et  on  essaye 
la  couleur  ainsi  faite.  Quelques  recettes  indiquent  qu'il  faut  ajou- 
ter un  peu  de  bleu  de  cobalt.  C'est  une  indication  qu^il  se  faut 
bien  garder  de  suivre.  Le  pourpre  de  Cassiusseul  donne  de  très- 
beau  violet ,  mais  il  faut  qu'il  ne  renferme  pas  d'argent  d'une 
part,  et  de  l'autre  qu'il  ait  un  fondant  convenable.  Nous  avions 
pensé  qu'on  pourrait  améliorer  cette  couleur  en  modifiant  le  fon- 
dant rocaille  \  qu'il  pourrait  être  bon  d'augmenter  un  peu  la  dose 
de  minium ,  et  l'expérience  nous  a  démontré  la  supériorité  du 
fondant  dont  la  composition  est  donnée  sous  le  n^  5.  L'oxyde  de 
plomb  ,  nous  le  rappelons ,  fait  tourner  au  violet  les  carmins  et 
les  pourpres ,  quand  il  est  en  trop  grande  quantité. 

Quand  on  cuit  sur  de  la  porcelaine  tendre  on  sur  de  la  faïence  fine  oa 
commune,  du  carmin  ou  du  pourpre  préparé  pour  la  porcelaine  dure, 
on  voit  que  ces  couleurs  prennent  un  ton  lie  de  vin  et  violacé.  La  petite 
quantité  de  plomb  que  renferme  les  fondants  de  carmin  et  de  pourpre. 
se  trouvant  augmentée  par  celle  que  fournit  la  glaçure  de  la  porcelaine 
tendre  ou  de  la  faïence ,  qui  entrent  un  peu  en  fusion ,  communique 
cette  teinte.  Dans  les  recettes  employées  à  Sèvres  pour  les  pourpres  de 
porcelaine  tendre ,  nous  avons  trouvé  la  formule  suivante  pour  com  ■ 
position  du  fondant  de  pourpre. 

CrisUl  d'Angleterre 75 

Carbonate  de  bOude  calciné 25 

Un  fondant  dit  de  Saxe ,  sans  plomb,  servait  probablement  aux  mèmet 
usages  ;  on  le  composait  comme  il  suit  : 


I  100 


Cendres  gravelées. 30 

Carbonate  de  soude  calcioé 30  }  loo 

Sable  lavé  et  sec. 60 
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Le  premier  ae  ces  fondants  était  trituré  et  fondu.  Le  second  fonda 
à  un  grand  feu  pendant  deux  heures  ;  on  le  pilait ,  on  y  ajoutait  pour 
4  parties  ,  1  partie  de  sel  de  soude  calciné ,  et  on  refondait  en  mainte- 
nant la  température  pendant  deux  autres  heures. 

Ces  fondants  ou  les  fondants  de  carmins  et  pourpres  que  nous  ayons 
d'abord  donnés ,  dans  lesquels  on  aura  supprimé  ou  au  moins  diminué  la 
quantité  d*oxyde  de  plomb  qui  y  entre,  doWent  être  bons  pour  la  déco- 
ration des  faïences. 

Les  violets  composés  pour  la  porcelaine  dore  s'appliquent  aussi  bien 
sur  porcelaine  tendre  et  sur  faïence. 

Cependant  on  peut  obtenir  facilement  sur  ces  excipients  des  violets 
d  un  beau  ton  sans  employer  le  pourpre  de  Cassius.  C'est  le  manganèse 
qui  les  fournil. 

On  fait  fondre,  suivant  les  recettes  de  couleurs  de  la  porcelaine  de  Sè- 
vres, dans  un  creuset  à  un  bon  feu  :         On  prend  enûn  : 


Nitrate  de  potasse.  .  .  .  60,0 

Sable  d'Élampes ^^»^  \ioo 

Oxyde  de  maDganèse.  .  15,0 

Borax  fondu 2,5 

On  coule  et  on  prend  : 


Fonte  n*  2 26,4  ou  22,2 

Sable  d'Étampes.  .  13,7       22,2 1 

Sel  de  tartre 13,7         0,0)100 

Sei  de  nitrc 6,6        22,2 

Minium S9,6        33,3. 

De  cette  première  fonte  j  On  met  le  tout  dans  un  creuset , 

n<*i 33,3  >  100     on  fond  et  on  coule. 

Fondant  n**  1 66,7  ) 

On  peut  sans  doute  abréger  l'opération  en  évitant  toutes  ces  différentes 
fusions  et  n'en  faisant  qu'une  seule. 
Pour  avoir  une  couleur  plus  dure ,  on  prend  : 

Fonte  n*  2 26,7 

Sable  d'Êtampes. 26,7 

Carbonate  de  potasse 13^3  /  100 

Nitrate  de  potasse 6,5" 

Minium 26,7 

On  met  deux  couches  de  cette  couleur. 

Bnms-roiiffes  et  bnms. 

Les  bruns  rouges  et  bruns  s'obtiennent  à  l'aide  de  l'oxyde  de 
fer,  de  l'oxyde  de  cobalt  ou  de  manganèse,  de  Toxyde  de  zinc, 
frittes  avec  le  fondant  à  une  température  seulement  suflSsante 
pour  leur  donner  le  ton  à  l'emploi.  Ces  couleurs  sont  assez  solides, 
se  mêlent  bien  et  sont  dans  la  peinture  d'art  d'une  grande  res- 
source. Le  fondant,  qui  convient  à  ces  couleurs,  est  toujours  le 
fondant  n®  2  ^  le  fondant  n®  i  trop  peu  fusible  ne  les  donne  pas 
bien  glacés. 
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Les  bruns  employés  pour  peindre  et  décorer  la  porcelaine  dare 
à  Sèvres  sont  : 


N*  G7.  Rouge  bran  ; 

N'  07.  P.  f.  Rouge  brun  pour  fonds  ; 

N*'  68.  Brun  roHSSfltre  ; 

N**  68.  P.  f.  Brunroussâtre  pour  fonds; 


N»  70.  Brun  de  bols; 

N<*  75.  Brun  sépia. 

N**  75.  P.  f.  Brun  sépla  pour  fonds. 


BJo*  67.  Koage  brun  et  67  P.  f.  Roage  bran  pour  foads. 

On  peut  facilement  obtenir  cette  nuance  en  faisant  usage  d'oxyde  de 
fer  calciné  au  point  de  présenter  cette  teinte.  On  prend  : 


Oxyde  de  fer  rouge  brun.  .      25  J 
Fondant  n"  2  B 75  I 


Bunel.  SalvétaL 

Oxyde  de  fer  brun 25 

Fondant  n*  2  S 75 


jlM 

Si  la  teinte  n*est  pas  tout  à  fait  assez  brune ,  on  ajoute  quelques  trac» 
ou  du  n«  70  ou  du  n»  75.  On  broie  sur  la  glace  sans  fondre  ni  fritter. 
Pour  le  n<>  67  p.  f.,  on  augmente  un:.peu  la  dose  de  fondant. 

Cette  couleur,  comme  les  n*'  68,  70  et  75  qui  suivent,  entrent 
dans  la  peinture  pour  le  ton  qui  leur  est  propre  ^  elles  rendent 
toutes  de  grands  services  pour  ombrer  et  rompre  toutes  les  autres 
couleufô  avec  lesquelles  elles  doivent  se  môler  en  toutes  propor- 
tions ^  elles  doivent  bien  glacer. 

N*'  68.  Bnin  roiusàtre  et  68  P  f .  Bran  routsàire  pour  fonds. 

Buneim 

Fondant  n»  2  B  ou  n»  2  S 72,7 

Carbonate  de  zinc  hydratii 12,2 

Oxyde  de  fer  rouge 12,1  ' 

Brun  sépia  n*»  75 3,0 

On  mélange  et  on  broie  sans  fondre  ni  fritter.  Pour  le  n^  68  p.  f.,  on 
ajoute  un  peu  plus  de  fondant. 

Jff*  70.  Bran  de  boîs. 

Brun  roussâtre  n**  78 50  ) 

Brun  sépia 50  M®® 

On  broie  sans  fondre  ni  fritter. 

On  peut  encore  faire  cette  couleur  de  toutes  pièces  en  prenant  : 

Salve  toi. 

Fondant  n»  a  S 7i,7 

Carbonate  de  zinc  Iiydratc 12,2 

Oxyde  de  fer  par  l*amnioniaquR 12,1  ' 

Carbonate  de  cobalt 3,0 

On  fritte  très-légèrement  seulement  pour  donner  le  ton. 
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Jff°'  75.  Broo  «épi*  et  75  P.  f.  Bran  de  boStpoar  fonds. 

Bunel  Salvétai- 


Fondant  n"  2  B 70,6 

Carbonate  de  zinc *^»®\ino 

Oxyde  de  fer  par  l'ammon.  11,8 
Carbonate  de  cobalt.  .  .       5,8 


Fondant  n»  2  S. .....  .  70,6 

Carbonate  de  zinc 11,8 

Oxyde  de  fer  parTammon.  11,8 

Carbonate  de  cobalt.  ...  5,8 


On  triture  et  on  fritte  ,  pour  donner  le  ton  ,  à  une  chaleur  ménagée. 

On  peut  varier  le  ton  de  tous  ces  bruns  en  remplaçant  l'oxyde  de  fer 
par  Tammoniaque ,  par  Toxyde  de  fer  précipité  du  sulfate  par  l'eau  ;  et 
en  remplaçant  le  carbonate  de  cobalt  par  une  quantité  correspondante 
d*oxyde  de  manganèse. 

Tous  les  bruns  qui  précèdent  ont  été  essayés  sur  porcelaine 
tendre  et  sur  faïence  5  ils  ne  changent  pas  et  sont  d'une  belle  fu- 
sion. Comme  pour  les  gris,  les  noirs,  les  rouges  et  les  jaunes,  on 
peut  remplacer  le  fondant  aux  gris ,  soit  par  le  fondant  n®  i 
pour  la  porcelaine  tendre,  soit  par  les  fondants  n®  2  A  et  n®  2  B, 
pour  les  faïences ,  si  on  cuit  à  une  température  un  peu  élevée. 

Les  Poteries  communes  sont  souvent  colorées  en  brun ,  mais 
cette  couleur  est  dans  la  glaçure.  Nous  en  avons  parlé  à  Tordre  des 
taïences  émaillées,  p.  25et  4i .  (Voir  Additions,  t.  II,  p.  775.) 


Gonlenrs  spécdales. 

Ronge  d'œillet  ou   STAiraocHBOMiQUE. 
(  Pinlheolour.) 

On  trouve  dans  le  commerce  une  couleur  rose  fabriquée 
en  Angleterre ,  nommée  Pink-colour^  qui  est  employée  sous 
le  vernis  dans  les  impressions  de  faïence  fine.  Cette  matière  inso- 
luble, infusible,  attaquable  par  les  acides  et  les  alcalis,  a  été 
soumise  à  l'analyse  par  M.  Malaguti ,  qui  Ta  trouvée  composée  de  : 

Acide  stannique. 78,31 

Chaux 14,01 

Silice 3,96| 

Alumine 0,95  .    ^^ 

)  100 
Eau 0,61  ' 

Oxyde  de  chrome 0,52 

Chromate  de  potasse 0,26 

Potasse  et  perte 0,68, 
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Cette  analyse  a  donné  les  procédés  suivants  pour  la  fabricatin 
du  pink-colour. 


Acide  sUnntque tOO 

Craie 34 

Oxyde  de  chrome. là  1,25 


ou  Acide  stanniqiie IM 

Craie 34 

Cbromate  de  pousse.  ...     3  il 


Quel  que  soit  le  procédé,  on  ajoute  : 

SlUce 5 

Alumine i 

On  fait  un  mélange  bien  intime ,  qu'on  introduit  dans  uncreo* 
set  luté ,  et  qu'on  expose  à  la  tempéi*ature  du  rouge  clair  pen- 
dant quelques  heures.  La  masse  est  d'un  rouge  très-sale,  et 
devient  d'un  beau  rose  en  la  lavant  avec  de  Teau  faiblement  aci- 
dulée avec  de  l'acide  hydrochlorique.  (Malaguti.  Annales  de 
Chimie  et  de  Physique,  t.  LXI,  p.  433).  Cette  couleur  donne 
tous  les  ornements  délicats  et  d'un  rouge  rosé  agréable  doit 
sont  enrichies  les  faïences  fines  anglaises  par  voie  d'impression. 
Il  était  très-employé  en  AngleteiTC,  mais  inconnu  en  France, 
lorsque  l'administration  de  la  manufacture  Royale  de  Sèvres  pm 
M.  Malaguti,  attaché  au  laboratoire  de  cet  établissement,  d'en 
déterminer  la  nature  et  de  chercher  à  le  faire.  Ces  deux  recherches 
arrivèrent  à  leur  but.  Cette  couleur  fut  essayée  avec  succès  à 
Montereau  et  depuis  lors  elle  a  été  généralement  employée. 

ctaatiron. 

On  appelle  en  France  chatiron,du  mot  allemand  Schaiti- 
rung^  qui  veut  dire  ombre ,  une  matière  qui  servait  autrefois  i 
dessiner  les  traits  d'ombres  sous  les  couleurs  transparentes. 

Cette  substance  n'est  autre  chose  que  le  précipité  pourpre  de 
Cassius ,  employé  sans  fondant,  quand  il  n'est  pas  d'assez  bonne 
qualité  pour  donner  de  beaux  carmins,  pourpres  et  violets. 

On  l'emploie  assez  fréquemment  en  Allemagne*,  mais  on  n'en 
fait  presque  aucun  usage  en  France,  il  brunit  trop  les  contours. 
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fi.  couleurs  de  moufle  dures , 

ou  DE   DEMI  GRAND   FEU. 

Cuisant  à  une  température  de  290  à  300  du  pyromëtre  d'argent.  ) 

Nous  avons  dit,  page  546  de  ce  volume,  Tavantage  de  ces  cou- 
leurs sur  les  couleurs  de  moufle  ordinaire. 

Il  ne  nous  reste  plus  qu'à  indiquer  ici ,  les  procédés  à  l'aide 
desquels  on  les  obtient;  ils  sont  assez  simples,  ce  sont  les  cou- 
leurs ordinaires,  que  l'on  durcit  par  l'addition  d'une  quantité,  dé- 
terminée par  l'expérience,  d'un  des  oxydes,  quelquefois  de  tous 
les  oxydes  qui  entrent  dans  la  composition  de  la  couleur  tendre. 
MM.  Bunel  et  Rousseau  les  font  en  partant  de  ce  principe. 

Nous  avons  conservé  pour  ces  couleurs ,  les  noms  et  les  nu- 
méros adoptés  et  en  usage  à  Sèvres  pour  les  couleurs  de  moufle 
tendres,  en  ajoutant  seulement  à  ce  numéro  les  lettres  DD. 

Gris. 

»«  1%.  BD.  Orifl  fono«.  »•  IS.  VD.  Oris  bleuâtre. 

y^)  .^^      Gris  n«  15 80,0i    ^^ 

> 100  r 100 

,0  )  Carbonate  de  zinc 20,0  ) 


Noir  n»  12 80,0 

Carbonate  de  zinc 20 


Noirs. 

Br«  18.  BD.  Voir  branàtre.  STo  19.  BD.  SToîr  foncé. 


Noir  n*18 80,0 

Carbonate  de  zinc 20, 


,01    ^^      Noir  nM9 80,0  )  ^^^ 

1 100  J 100 

,0  )  Oxyde  de  fer  brun 20,0  ) 


Bleos. 

Sr«  24.  BB.  Bleu  d'asnr.  STo  28.  BB.  Bleu  de  oîel. 


Bleu  n"*  2li 

Carbon,  de  zinc  ou  de  cobail. 


.80,0»  Bleu  n.  28 77.81   „„ 

.  20,0  )  Carbon,  de  zinc  ou  de  cobalt.  22,2  ) 


verts. 

Sr*  34.  BB.  l^ert  bleuâtre.  »«  3S.  BB.  Vert  de  pré 

Vert  n*Zà 80,0 

Ox.  vert  bleuâtre  ou  Jaune  de        \  100 
Naples,  ou  carbonate  de  zinc.  20,0 


Vert  n»  35 77,8 

Ox.  vert  bleu  Aire  ou  Jaune  de        { 100 
Naples,  ou  carbon.  de  zinc. 


.  77,8  V 

le 

.  22,^' 


Jaones. 

Ko  41.  BB.  Jaune  oUûr.  ]V<>  46.  BB.  Jaune  foncé. 

Jaune  clair  hU  B 77,8 

Jaune  de  Naples  clair. 


"'"Uoo     ^»"''*fo'«*  *« "'M  100 

ir.  .  .    22,2)  Jaune  de  Naples  foncé.  .    22,2) 


rMi 


DÉCORATION  DES  POTERIES. 


Bmiu-Jaiiiu 


M"  4#.  SD    Janaa  nankSii. 

Jauri«  iMiikffi  n*  &0.  .  .  .  73,0  \ 

Okydft  (l<if<!r  jaune 12,5  1 100 

(jtrÏHHtMUt  tin  ziiir 1<,5  / 

W**  SO.  A.  DB.  Jaune  d*o€re 
foncé. 

inuiif  tVwrti  foncé  n*  50  A.  73,0 . 

O&yditflf  fiTjannK 12,5  1 100 

(Carbonate  do  ilnc 12,5/ 


Jaune  d'ocre  pAle  n*  SO.  • 
Oxyde  de  fer  Jaune.  ... 
Carbonate  de  zinc  .... 


Jaune  d'ocre  n*  50  B.  . 
Oxyde  de  fer  Jaune.  .  . 
Carbonate  de  zinc.  .  .  . 


75,0 
12,5  ( 


75  0 
12,5^111 


Roo^es. 


V  88-  DS.  Rouge  orangé. 

KoiiK»  orangé  n"  55.  .  .  .    80,0  \ 
0»yd(*  d»  fur  rouge.  ....    20,0) 

W"  66   DD.  &ouge  violàtre. 

Ilongf  violAln;  n"  00.  .  .  .     80,0 
Okydt!  du  fer  vloUtre.    .   .    20 


100 


Rouge  sanguin ,  n*  58. 
Oxyde  de  fer  rouge.  .  . 


80,0 
20 


,0| 


.0| 


100 


66.  A.  BD.  Roo^e  violAtrc  foMè, 

Houge  violâlre  n*  66.  A.  .     80,0 
Oxyde  de  fer  Tioiâtre.  -  . 


20,0  r^ 


Brons. 


W"  67.  BD   Brun  rouge. 

iiriin  rougi* ,  n"  07.  ...  .    80 
()xyd«  d«  ftT  i)run 20 

W  70.  BB.  Brun  de  bois 


,0) 


100 


Brun  roussâtre  n'*  68.  .  . 
Oxyde  de  fer  brun.  .  •  . 


80,0 
20 


;of 


ift 


Hrnn  n"  70 80,0 

Carbonate  dt;  ilnc .... 


80,0 1 
20,0 1 


100 


»«  75.  BB.  Bnaa  aépîa. 

Brun  sëpia  n<*  75 80,0 


Carbonate  de  zinc.  .  . 


80,01 
20,0  I 


10  • 


Pour  faire  ros  couleurs,  il  suffit  de  broyer  l'oxyde  avec  h 
eouhair  di'jà  faite.  11  faut  cependant  fondre  le  mélange  quand 
on  ajoute  du  carbonate  de  cobalt. 

Tiïlles  sont  les  recettes  assez  vagues  que  M.  Bunel  emploie. 
Nous  croyons  possible  de  les  mieux  préciser  en  n'y  faisant  entrer 
(|ue  des  ('h'^ments  bien  connus  et  de  les  améliorer  en  se  servant 
de  fondants  ditTérents  de  ceux  dont  on  fait  usage  pour  les  cou- 
leurs de  moutle  tendres.  (Voir  Additions,  t.  II,  p.  777.) 

Toutes  ces  couleurs ,  qui  doivent  être  fraîches  et  d'une  belle 
fusion ,  ne  sont  employées  h  Sèvres  que  pour  les  fonds.  Cet  usage 
nécessite  les  qualités  que  nous  venons  d'indiquer. 

A  Vieime ,  les  couleurs  pour  peindre  se  rapprochent  beaucoup 
de  nos  couleurs  dures;  elles  exigent  pour  se  parfondre  une  tem- 
pérature d'environ  117 5  degrés,  au  pyi*omètre  d'argent. 
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G.  couleurs  dites  au  g^rand  feu. 

Cette  désignation  ne  s'applique  guère  ordinairement  qu'aux 
couleurs  de  porcelaines  dures  qui  peuvent  cuire  à  la  même  tem- 
pérature que  les  couvertes  ;  mais  nous  croyons  devoir  l'étendre  à 
toutes  celles  qui  cuisent  à  la  même  température  que  la  glaçure,. 
quelle  que  soit  la  poterie  à  laquelle  elles  s'appliquent.  Ainsi , 
les  couleurs  placées  avec  les  vernis  colorés  des  poteries  com- 
munes et  des  faïences  fines,  avec  les  émaux  colorés  de  faïence  , 
avec  les  glaçures  colorées  de  grès-cérame  et  de  porcelaine  tendre 
qui  cuisent  avec  ces  glaçures  et  non  pas  à  un  feu  séparé  et  plus 
faible  qu'on  nomme  feu  de  moufle  ou  quelquefois  feu 
de  réverbères,  jouent  absolument  le  même  rôle  que  celles 
qu'on  applique  dessous ,  dedans ,  ou  dessus  la  couverte  de  la 
porcelaine ,  et  qui  cuisent  comme  elle  à  une  des  plus  hautes  tem- 
pératures employées. 

Ces  couleurs,  qu'on  appliquepresque  toujours égalementsur  une 
grande  étendue,  portent  aussi  le  nom  de  couleurs  de  fond; 
elles  sont  d'autant  moins  nombreuses  que  la  poterie  sur  laquelle 
on  les  place  doit  éprouver  un  plus  fort  feu  :  aussi  trouve-t-on  peu 
de  variété  dans  la  couleur  au  grand  feu  pour  la  porcelaine ,  tandis 
que  sur  les  faïences  et  les  porcelaines  tendres  leur  nombre  égale 
presque  celui  des  couleurs  de  mouille  ;  en  effet,  il  est  peu  de  mé- 
taux qui  donnent  des  oxydes  susceptibles  de  résister,  sans  aban- 
donner la  couleur  qui  les  distingue,  à  la  haute  température  de  la 
porcelaine  et  encore  moins  de  teinte  dans  les  différents  oxydes  de 
ces  métaux  qui  puissent  s'y  conserver.  Pour  ne  citer  que  quelques 
exemples  de  la  dernière  catégorie,  le  fer,  le  cuivre,  le  manganèse, 
dont  la  coloration  des  oxydes  ou  des  sels  est  si  brillante,  si  variée, 
ne  donnent  chacun  qu'un  oxyde  capable  de  résister  au  grand  feu. 

Nous  allons  parler  des  différentes  couleurs  de  grand  feu ,  mais 
presque  uniquement  pour  la  porcelaine,  presque  toutes  celles  des 
autres  poteries  ayant  été  déjà  décrites  en  traitant  de  ces  poteries. 

Nous  devons  prévenir  que  nous  réservons  la  description  des 
moyens  d'application  de  la  couleur  pour  un  autre  chapitre,  quoi- 
que ces  moyens  influent  quelquefois  très-puissamment  sur  le  dé- 
veloppement et  la  variété  du  ton  de  la  couleur  principale. 


586  DÉCORATION   DES   POTERIES* 

Noir  de  poix. 

Le  noir  au  grand  feu  s'obtient  de  deux  manières,  pa 
Turane  et  par  le  manganèse. 

Le  plus  pur  est  celui  qui  ne  se  compose  que  de  protoxyde  d'à 
rane.  1  partie  sur  22  à  S3  de  couverte  de  porcelaine. 

Celui  qu'on  pourrait  appeler  grisâtre  s'obtient  par  Toxyde 
d*iridium,  son  ton  tire  toujours  sur  le  gris;  il  traverse  souvent 
l'épaisseur  des  parois  delà  pièce  de  porcelaine  et  salit  rintérieur 
d'une  teinte  grise  incertaine. 

Noir  bleuâtre. 

Il  résulte  d'un  mélange  de  bleu  de  cobalt  et  d'oxyde  de  man- 
ganèse ,  soit  en  mêlant  et  faisant  fondre  ces  deux  oxydes  ensemble 
avec  la  quantité  de  couverte  convenable,  soit  en  les  superposant. 
Quand  on  a  une  pièce  bleue  d'une  teinte  incertaine ,  on  peut 
la  convertir  en  beau  noir  brillant  en  la  couvrant  d^un  enduit 
léger  du  fond  à  base  de  fer  et  de  manganèse  qu'on  appelle 
écaille. 

Gris  de  famée. 

Il  s'obtient  de  différents  tons,  suivant  les  proportions  qu'on 
adopte  entre  le  chlorure  de  platine  desséché  et  jaune-brun  et  la 
couverte  de  porcelaine. 

Le  meilleur  moyen  de  le  faire ,  c'est  de  dissoudre ,  ou  plutôt 
de  délayer  dans  lo  litres  de  couverte  de  porcelaine  5o  à  i5o 
grammes,  suivant  le  ton  qu'on  veut  avoir,  de  chlorure  de 
platine  sec-,  et,  suivant  l'intensité  ou  le  velouté  du  ton  obtenu, 
on  l'appelle  gris  de  perle,  gris  de  souris  ou  gris 
de  fumée. 

On  le  met  par  immersion  :  on  peut  l'obtenir  aussi  en  couvrant 
la  pièce  en  dégourdi  de  dissolution  de  platine.  Il  faut  avoir  soin 
d'huiler  la  pièce  en  dedans  pour  que  la  dissolution  ne  la  traverse 
pas. 

Les  biens. 

Tous  les  bleus  viennent  du  cobalt ,  soit  seul  à  différentes  in- 
tensités ,  soit  mélangé  avec  d'autres  couleurs. 
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Le  bleu  indigro  dit  aussi  bleu  foncé ,  bleu  de  roi. 

C'est  le  plus  pur,  c'est  celui  qui ,  bien  préparé,  bien  posé  et  bien 
réussi ,  donne  la  couleur  la  plus  recherchée ,  tant  sur  porcelaine 
dure  que  sur  porcelaine  tendre ,  sur  faïence  émaillée ,  sur  grès 
cérame,  etc. 

Nous  croyons  pouvoir  réduire  à  la  prescription  suivante  les 
nombreuses  recettes  qu'on  a  données  pour  préparer  le  bleu  indigo 
ou  le  bleu  au  grand  feu  pour  la  porcelaine  dure. 

Cette  prescription  bien  brève ,  peut  sembler  incomplète  ^ 
mais  il  ne  faut  pas  oublier  que  nous  supposons  Toxyde  de  cobalt 
déjà  préparé  et  pur  ,  et  que  c'est  dans  cette  première  préparation 
que  réside  toute  la  partie  difficile  et  essentielle. 

On  prend  pour  faire  le  bleu  : 

Oxyde  de  cobalt  pur  et  sec 20  ou  25) 

Felspath  pour  couverte 80        75  j 

Quand  l'oxyde  de  cobalt  renferme  de  l'arsenic,  on  prend  deux 
parties  de  felspath  pour  une  d'oxyde  de  cobalt.  On  triture  et  on 
expose  ce  mélange  au  dégourdi  de  porcelaine;  on  n'a  ni  fusion  ni 
boursouflement ,  mais  on  obtient  une  masse  agglutinée  ;  pour 
perdre  le  moins  possible  de  matières ,  on  enduit  Tintérieur  du 
creuset  dans  lequel  se  fait  la  calcination,  d'une  légère  couche 
d'argile  réfractaire;  on  enlève  la  masse  réunie  en  culot  bleu 
rosâtre,qui  occupe  le  fond  du  creuset-,  on  Tépluchc  et  on  la 
broie.  (Voyez  Additions,  T.  Il,  p.  782.) 

Autrefois  le  mélange  de  felspath  et  d'oxyde  de  cobalt  était 
passé  au  grand  feu.  Il  y  avait  fusion  complète ,  accompagnée  d'un 
bouillonnement  considérable  et  d'une  perte  notable  dans  le  poids 
des  matériaux  employés.  M.  Marignac  a  fait  voir  que  cette  perte 
très-faible ,  pour  Toxyde  de  cobalt  pur,  s'explique  par  la  trans- 
formation en  protoxyde ,  du  peroxyde  qui  est  en  mélange  avec 
l'oxyde  de  cobalt  employé ,  et  qu'elle  est  plus  considérable  et 
plus  variable  dans  les  oxydes  de  cobalt  renfermant  de  l'arsé- 
niate  que  dans  les  oxydes  purs  -,  dans  ce  cas  la  perte  est  due  à 
la  volatilisation'  de  l'acide  arsénique. 

Le  bleu,  pour  être  beau,  a  besoin  de  beaucoup  de  précau- 
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lions,  qui  paraissent  minutieuses,  mais  auxquelles  cependant 
tient  son  succès.  D'abord  nous  avons  cherché  à  employer,  comme 
on  le  fait  dans  plusieurs  fabriques  de  France  et  d'Allemagne ,  les 
oxydes  roses  qu'on  trouve  dans  le  commerce,  en  les  appliquant 
immédiatement  sur  la  couverte.  Jamais  nous  n'avons  pu  obtenir 
avec  aucun  d'eux ,  les  qualités  du  bleu  que  nous  obtenons  avec 
l'oxyde  préparé  par  le  procédé  si  simple  que  nous  venons  de 
décrire. 

L'oxyde  de  cobalt  parfaitement  pur  ne  paraît  pas  donner  un  bleu 
aussi  fleuri ,  que  celui  dans  lequel  il  reste  un  peu  de  silice  ou  un 
peu  d'arsenic  :  sa  couleur  semble  trop  foncée  et  noirâtre  (*). 

Quand  le  bleu  n'a  pas  assez  de  feu ,  il  n'est  pas  bien  développé, 
il  est  alors  ou  picoté  de  petites  taches  violàtres ,  dites  fleurs  de 
pêcher ,  ou  noir  et  comme  chatoyant,  à  peine  glacé.  Ce  qui  prouve 
que  c'est  à  un  feu  trop  faible  qu'il  doit  ce  défaut,  c'est  qu'il  reprend 
sa  couleur  et  sa  transparence  en  repassant  à  un  feu  supérieur. 

Les  bleus  de  grand  feu  sont  sujets  à  un  assez  grand  nombre 
de  défauts ,  dont  il  est  quelquefois  diflicile  d'assigner  la  cause. 

Parmi  les  plus  remarquables,  et  ceux  qui  paraissent  lui  appar- 
tenir en  propre ,  on  doit  considérer  les  taches,  le  bouillon- 
nement et  le  retirementou  déplacement. 

Le  bleu ,  après  la  cuisson ,  paraît  quelquefois  couvert  de  laides 
taches  grises,  cristallines  et  métalloïdes,  que  M.  Laurent  a 
reconnues  pour  être  de  l'arséniure  de  cobalt,  ou  du  cobalt  mé- 
tallique, et  qui  proviennent  de  la  réduction  de  l'arséniatc  de 
cobalt  par  les  vapeurs  réductives  du  four  à  porcelaine.  Une  nou- 
velle cuisson  les  fait  quelquefois  disparaître. 

Le  bouillonnement,  que  l'on  nomme  aussi  grésillement, 
lorsqu'il  n'est  pour  ainsi  dire  que  commencé,  est  un  des  défauts  les 
plus  graves,  les  plus  funestes,  car  on  ne  sait  ni  à  quoi  l'attribuer, 
ni  comment  le  corriger.  Dans  le  cas  de  bouillonnement,  le  bleu 
étendu  sur  les  pièces ,  paraît  en  sortant  du  grand  feu ,  comme  plus 
ou  moins  bouillonné;  sa  surface  est  raboteuse  ou  simplement 
rugueuse ,  avec  une  multitude  de  petites  saillies  et  de  petits 
points  enfoncés  qui  lui  enlèvent  tout  éclat. 

(1)  Voyex  ce  qu'on  a  dit  page  526  et  527. 
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Ce  n'est  pas  à  la  composition  du  bleu  qu'on  peut  attribuer 
ce  défaut ,  comme  on  va  le  voir  par  deux  sortes  d'observations  très- 
di£fërentes  ]  d'abord  par  l'analyse  soignée  et  délicate  qui  en  a  été 
faite  par  M.  A.  Laurent.  On  remarquera  que  cette  analyse  n'indique 
rien  qui  ne  se  trouve  dans  le  plus  beau  bleu.  C'est  le  bleu  bouil- 
lonné retiré  d'une  pièce  qui  avait  ce  défaut,  et  par  consé- 
quent mêlé  de  son  fondant  felspathique,  qui  a  donné  les  matières 
suivantes  : 

Silice* 68,0\ 

Alumine 1^,1 

Peroxyde  de  fer 1,7 

Protoxyde  de  cobalt 5,6  )   100 

Chaux 1,6 

Potasse ....  9,0 

Manganèse traces, 

Un  autre  preuve  que  ce  défaut  ne  peut  pas  venir  du  bleu,  c'est 
que  sur  la  même  pièce  une  partie  est  bien  glacée ,  et  l'autre  est 
bouillonnée.  Ainsi,  sur  un  plateau  ovale,  un  des  bouts  est  bouil- 
lonné et  grésillé ,  l'autre  est  parfaitement  glacé  ;  on  verra  la  même 
chose  sur  une  tasse,  sur  une  assiette. 

On  remarque  que  ce  défaut  ne  se  manifeste  que  sur  les  épais- 
seurs ]  ainsi  un  bleu  uni  très-mince  ne  bouillonne  jamais  ;  dans  les 
soucoupes  à  thé,  c'est  toujours  le  milieu  ou  fondqui  est  bouillonné, 
presque  jamais  le  bord  qui  est  toujours  déclive  et  mince.  Enfin  ce 
qui  prouve  le  mieux  cette  influence  des  épaisseurs,  c'est  le  bleu 
disposé  pour  imiter  le  lapis-lazuli  :  les  veines  que  figurent  les 
parties  pâles  de  cette  pierre  ne  sont  jamais  grésillées;  tandis 
que  ce  défaut  est  très-développé  sur  les  parties  plus  colorées 
entourées  par  les  veines. 

On  doit  attribuer  ce  défaut  :  i^  à  la  température  à  laquelle  a  été 
élevée  la  pièce,  et  qui  pour  une  même  pièce  présente  quelque  dif- 
férence ,  en  raison  du  courant  de  feu  qui  s'est  porté  plus  vivement 
sur  un  des  côtés  de  la  pile  de  cazette  que  sur  l'autre,  a**  A  un  état 
particulier  de  certains  bleus ,  qui  les  rend  plus  sensibles  à  de  faibles 
difl*érences  dans  les  degrés  de  température. 

On  n'a  aucun  moyen  assuré  de  corriger  ce  défaut,  le  repassage 
de  la  pièce ,  soit  frottée ,  soit  recouverte  d'une  autre  couche  de 
bleu,  n'y  fait  rien.  On  n'a  trouvé  que  l'application  d'un  enduit 
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mince  de  fondant,  qui  égalise  un  peu  la  surface   à  son  re- 
passage. 

Un  autre  défaut  du  bleu  au  grand  feu,  qui  est  d'autant  plus 
grave  que  ne  pouvant  pas  le  prévoir,  on  ne  peut  pas  l'éviter,  c'est 
le  re  tiremen  t.  Le  bleu, posé  sur  une  pièce  en  couverte,  se  retire 
quelquefois  sur  lui-même,  et  laissesur  les  pièces  des  places  entière- 
ment blanches.  Les  bords  de  ces  places  sont  formés  d'un  bourrelet 
de  la  couleur  bleu,  qui  sur  les  pièces  verticales  se  présentent  quel- 
quefois sur  le  bord  inférieur  de  l'espace  blanc,  d'où  le  bleu  s'est 
retiré,  mais  aussi  et  non  moins  souvent,  sur  les  côtés,  et  même 
sur  le  bord  supérieur  de  l'espace  blanc.  Ce  n'est  donc  pas 
à  Fécartement  produit  par  la  pesanteur  qu'on  peut  attribuer  ce 
défaut,  dont  on  peut  se  faire  une  idée  exacte  par  la  manière  dont 
se  retire  un  liquide  de  dessus  une  surface ,  qu'il  ne  peut  pas  mouil- 
ler; de  l'eau,  par  exemple,  de  dessus  une  planche  qui  vient  d'être 
peinte  à  Thuile. 

Pourquoi,  dans  certains  cas,  le  même  bleu  posé  de  la  même 
manière  avec  la  même  essence  se  retire-il ,  ou  reste-il  sur  la  pièce 
sans  se  retirer?  Cela  ne  peut  s'attribuer  à  l'essence ,  quoique  nous 
fussions  très-disposés  à  le  croire,  mais  peut-être  à  l'humidité 
qui,  dans  le  premier  moment  du  feu  s'interpose  entre  le  bleu  et 
la  couverte.  Dans  cette  pensée ,  on  a  fait  sécher  le  bleu  à  la  moufle 
avant  de  le  passer  au  grand  feu,  et  quoique  ce  moyen  n'ait  pas 
eu  un  succès  toujours  constant,  on  a  cependant  remarqué 
que  dans  beaucoup  de  cas  cette  mesure  avait  évité  le  re- 
tirement. 

Tels  sont  les  principaux  défauts  qui  paraissent  tenir  au  bleu    à 
sa  préparation  et  à  sa  cuisson.  Il  en  présente  quelques  autres 
mais  qui  appartenant  au  posage,  ou  lui  étant  communs  avec 
d'autres  couleurs  au  grand  feu ,  seront  examinés  dans  ces  caté- 
gories. 

Le  bien  d*aznr. 

11  a  un  ton  plus  azuré,  et  moins  transparent  qne  le  bleu  indigo 
tire  un  peu  sur  le  beau  bleu  d'émail  de  quelques  faïences. 
C'est  à  l'oxyde  de  zinc  et  à  un  peu  d'alumine  qu'il   doit  ce 
beau  ton. 
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Il  se  compose  : 

D'uxyde  de  cobalt 1 

D*oxyde  de  zinc 13 

D'alumine 1 

et  se  pose  sous  la  couverte. 

Le  bleu  pâle. 

On  le  nomme  aussi  bleu  agate,  parce  qu'il  a  un  ton 
qui  approche  de  celui  de  quelques  chalcédoines. 

Il  se  faisait  autrefois  avec  une  petite  quantité  d'oxyde  de  cobalt, 
et  une  partie  ou  deux  de  couverte,  fondues  ensemble,  mêlées 
par  un  broyage  parfait  dans  environ  trente  parties  de  couverte, 
et  posé  au  tamis.  On  a  remplacé  ce  moyen  incertain  par  un  pro- 
cédé de  posage  très-simple ,  et  qui  consiste  à  étendre  au  putois 
et  sans  aucune  modification  une  couche  très-mince  du  bleu  in- 
digo fait  dans  les  proportions  indiquées  ci-dessus. 

Après  les  bleus  simples  c'est-à-dire,  où  il  n'entre  pour  oxyde 
coiorantque  du  cobalt,  viennent  les  bleus  de  différentes  nuances. 

Le  bien  verdAtre  et  bleuâtre. 

On  l'obtient  d'un  ton  qui  se  rapporte  à  sa  première  dénomina- 
tion ,  c'est-à-dire ,  où  le  bleu  domine  sur  le  vert  par  un  mélange  : 

D*oxyde  de  cobalt 1 

D'oxyde  de  chrome 2 

D'alumine 3 

On  conçoit  parfaitement  qu'on  peut  lui  donner  tous  les  tons 
plus  ou  moins  bleuâtres  ou  verdâtres ,  en  variant  la  proportion 
des  oxydes  colorants.  Mais  en  général ,  il  faut  se  rappeler  que 
l'oxyde  de  cobalt  étant  très-colorant,  donne,  quand  on  le  môle  à 
parties  égales  avec  l'oxyde  de  chrome ,  une  couleur  qjii  l'emporte 
par  son  ton  bleu  sur  le  ton  vert. 

La  richesse  du  ton  dépend  essentiellement  du  plus  grand  état 
le  division  des  oxydes ,  ou  mieux  encore  de  leur  union  à  l'état 
naissant;  de  l'oxyde  de  chrome  fortement  calciné  ne  donnera 
que  diâBcilement,  par  sa  combinaison  avec  l'oxyde  de  cobalt,  une 
belle  nuance  bleuâtre;  tandis  que  l'hydrate  d'oxyde  de  cobalt, 
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broyé  à  Teau  sur  une  palette  avec  du  chroroate  de  mercure  sec, 
puis  séchés  et  calcinés ,  se  combineront  toujours  ,  et  produiront 
une  teinte  d*une  richesse  remarquable. 

On  obtient  encore  un  oxyde  analogue  en  opérant  de  la  manière 
suivante  : 

On  pèse  i  gramme  de  carbonate  de  cobalt  bien  sec ,  on  le  dissout  dans 
Facide  hydrochlorique,  et  on  verse  un  léger  excès  de  potasse  caustique 
qui  détermine  la  précipitation  de  Thydratc  d*oxyde  de  cobalt,  on  le  lave 
et  on  le  conserve  encore  humide. 

On  prend ,  en  outre  ,  10  grammes  de  chromate  de  potasse  jaune  et 
cristallisé,  on  les  dissout  dans  de  Tcau  pure,  on  verse  de  Tacide  hydro- 
chlorique  et  un  peu  d'alcool ,  puis  on  porte  à  rébullition  ;  on  ajoute  de 
Tacide  et  de  Talcool  par  petites  portions  à  la  fois  tant  qu'il  se  d^age  da 
chlore  qu'il  est  facile  de  reconnaître  à  Todeur.  Quand  ce  gaz  a  dispara , 
on  enlève  la  dissolution  du  feu  et  on  laisse  refroidir  ;  on  précipite  ensuite 
par  Tammoniaque  le  chlorure  de  chrome  formé ,  et  on  lave  Thydrate  de 
chrome;  cet  hydrate  bien  lavé  est  mêlé  sur  une  palette  avec  l'hydrate  de 
cobalt  préparé  comme  nous  venons  de  le  dire  ;  on  laisse  le  mélange  se 
sécher ,  et  quand  il  est  sec,  on  le  calcine  à  un  fort  feu.  On  pourrait  mêler 
les  deux  liqueurs  avant  de  les  précipiter ,  mais  on  détruirait  les  propor- 
tions du  ton  que  Ton  veut  avoir. 

Ces  fonds  se  mettent  indistinctement  sur  la  couverte  ou  sans 
la  couverte  ^  mais  ils  ont  plus  de  glacé ,  et  par  conséquent  plus 
d'éclat  quand  ils  reçoivent  leur  glacé  de  la  couverte. 

Bleo  turquoise. 

Il  participe  du  ton  vert-jaunâtre  de  quelques  turquoises  et  se 
rapproche  un  peu  de  cette  couleur  fausse  de  l'ancienne  porce- 
laine tendre  de  Sèvres ,  qui  portait  ce  même  nom  et  qui  est  si 
recherchée  maintenant. 

On  le  compose  : 

D'un  vert-bleuâtre ,  i  partie ,  auquel  on  ajoute  3  parties  de 
carbonate  de  magnésie*,  on  étend  ce  mélange  avec  un  peu  de 
couverte  en  poudre. 

Suivant  l'état  chimique,  l'état  moléculaire,  la  p.éparation 
do  ces  ingrédients,  et  le  feu  qu'ils  reçoivent,  ces  couleurs 
prennent  des  tons  différents,  parmi  lesquels  on  choisit  celui  qui 
convient  le  mieux. 
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Verts. 

Le  premier  vert ,  celui  qu'on  peut  appeler  vert  ëmeraude  , 
car,  quoiqu'il  n'ait  pas  le  vert  pur  de  celle  belle  pierre,  on 
sait  qu'il  en  est  la  partie  colorante,  se  fait  avec  de  l'oxyde  de 
chrome  préparé  comme  on  l'a  expliqué  à  la  page  514^  on 
l'emploie  sans  aucune  addition ,  soit  mis  au  putois  sur  la  cou- 
verte, ayant  soin  de  le  mettre  très-mince,  soit  appliqué  sur  le 
dégourdi  et  recouvert  ensuite ,  soit  délaye  dans  la  couverte  et  par 
immersion. 

Dans  tous  les  cas,  mais  surtout  dans  le  premier,  il  est  suscep- 
tible d'une  grande  variété  de  tons,  qui  est  due  :  i**  à  son  état  de 
division  ]  2^  à  Tinfluence  du  feu.  Ainsi  il  perd  quelquefois  sa  pu- 
reté de  vert  émeraude  et  son  glacé  et  prend  du  terne  avec  une 
teinte  sombre,  presque  noirâtre^  on  peut  corriger  ce  défaut,  au 
moins  en  partie  dans  les  oxydes  qui  le  présentent ,  en  y  ajou- 
tant ,  soit  de  l'alumine ,  soit  de  la  magnésie ,  dans  la  proportion 
de  4  parties  d'alumine  sur  6  parties  en  poudre  d'oxyde  de 
chrome 5  on  broie  soigneusement  ce  mélange,  on  le  fait  calciner 
au  dégourdi  pour  le  rendre  employable  et  on  le  place  au  putois,  en 
saupoudrant  la  couleur  d'une  petite  quantité  de  couverte.  11  faut 
le  mettre  à  une  épaisseur  bien  convenable  -,  sans  cette  précaution 
il  bouillonne.  Ces  mêmes  oxydes,  sans  addition  d'alumine, 
donnent  des  tons  vert-olive  dont  on  peut  quelquefois  avoir 
besoin  ;  en  ajoutant  de  l'oxyde  de  zinc  au  vert  qu'on  pose  par 
immersion,  on  lui  donne  une  nuance  vert-pomme  pur  qui  est 
agréable. 

Vert  céladon. 

C'est  une  couleur  très-recherchée ,  parce  que  pendant  long- 
temps on  ne  l'a  bien  faite  qu'en  Chine ,  et  que  c'est  encore 
de  ce  pays  que  nous  viennent  les  tons  les  plus  beaux  de  cette 
fausse  couleur  5  c'est  une  nuance  verdàtre  mêlée  de  jaune  et  de 
bleuâtre. 

Voici  comme  on  approche  le  plus  de  celle  des  Chinois,  qui 
certainement  ne  peut  être  une  couleur  cuite  à  une  aussi  haute 
température  que  celle  de  notre  grand  feu ,  et  qui  doit  être 
II.  38 
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faite  bien  difFêreniment  de  la  prescription  ci-dessous,  les  Chinois 
ne  connaissant  pas  l'oxyde  de  chrome. 

On  fait  un  mélange  d'oxyde  de  cobalt  i  partie ,  et  d*oxyde  de 
zinc  5o  parties,  qu'on  calcine  au  feu  de  dégourdi. 

On  prend  de  ce  mélange jSo  grammes , 

auxquels  on  ajoute  d'oxyde  de  chromo.  .  .  .  260  frammes, 
et  on  pose  par  immersion  cette  couleur  délayée  dans  environ  ao 
litres  de  couverte. 

Le  ton  peut  être  plus  ou  moins  vert  et  bleuâtre,  suivant  les 
proportions  relatives  des  deux  oxydes. 

crest  à  M.  Bunel  que  nous  devons  cette  couleur. 

Jaune  de  paille. 

On  n'a  encore  aucun  beau  jaune  au  grand  feu.  L'oxyde  de  lî* 
tane ,  ou  plutôt  l'acide  titanique  donne  un  jaune  de  paille  tirant 
quelquefois  sur  le  rougeâtre ,  et  qui  a  le  grand  inconvénient  de 
changer  de  ton  par  la  moindre  différence ,  ou  de  température,  ou 
d'action  oxydante  du  feu,  et  par  conséquent  de  ne  pouvoir  per- 
mettre de  compter  sur  une  égalité  de  ton ,  non-seulement  sur  deux 
pièces  cuites  séparément,  mais  même  sur  différentes  parties 
d'une  même  pièce  de  peu  de  volume,  telles  qu'une  tasse  à  café, 
une  soucoupe ,  etc. 

La  préparation  est  bien  simple ,  elle  consiste  à  prendre  du  titane 
ruthilc  en  cristaux  prismatoîdes ,  à  le  broyer  très-finement,  i  loi 
enlever,  par  le  lavage  à  Tacide  murialique,  l'oxyde  de  fer  qui  est  sou- 
vent interposé  entre  ses  lames ,  et  à  mêler  cette  poudre  Que  avec  environ 
trois  fois  autant  de  felspath,  c*est-à-dire  : 

De  titane 25  1 

De  felspath 75  j   *^^ 

M.  Arnoox,  de  Toulouse,  a  (ait  en  mêlant  du  peroxyde  de  schéelin 
(acide  lungstique)  avec  de  Toxyde  de  titane ,  un  fond  jaune  qui  est  quel- 
quefois d*un  ion  jaune  paille  tirant  sur  le  jaune  jonquille .  très-agréable, 
assez  frais  et  égal  de  ton ,  il  l'a  posé  ou  sur  de  petites  plaques  d*on 
décimètre  de  côté,  ou  en  ornement  sur  des  parties  de  vases.  Mais  si  on 
retend  sur  une  surface  courbe,  telle  que  celle  d*unc  tasse  litron ,  il  ne 
conserve  plus  TéKalité  de  ton  que  présente  une  surface  plane.  Cependant 
du  moment  où  on  a  pu  l'obtenir  ainsi ,  les  recherches  que  poarsoit 
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M.  Léon  Arnoox  font  espérer  qu'il  trouvera  la  cause  de  ce  changement 
de  couleur  et  qu*il  parviendra  à  le  maîtriser  ;  nous  sommes  portés  à 
croire  que  dans  ce  cas,  la  coloration  jaune  jonquille  est  principalement 
due  à  Tacide  schéelique. 

Rose  Isabelle. 

C'est  un  des  plus  jolis  fonds  au  grand  feu,  mais  il  est  très-dif- 
ficile à  obtenir  du  ton  rose  et  égal  que  Ton  veut.  Il  est  donné 
par  For. 

Il  y  a  plusieurs  procédés  pour  le  préparer  :  le  premier,  qui  est  Tonde 
sur  le  posage  par  immersion,  est  celui  de  M.  Buncl.  11  consiste  à  mêler  à 
10  litres  de  couverte  de  porcelaine ,  20  à  30  grammes  de  dissolution  ré- 
galienne  d*or  concentrée  jusqu'à  Tétat  sirupeux. 

Dans  Tautre  procédé  plus  économique ,  qui  est  de  M.  Paul  Nouailler, 
on  prend  une  partie  de  dissolution  régalienne  d'or,  on  y  ajoute  5  par- 
ties de  couverte  et  5  parties  d'alumine.  On  évapore  le  tout  à  siccité  en 
mêlant  bien  ces  matières  avec  une  spatule  de  verre  ;  on  calcine  fortement, 
dans  un  creuset  de  porcelaine,  cette  masse  rendue  homogène  par  le  mé- 
lange ,  et  on  obtient  par  le  broyage  une  poudro  d'un  beau  rose  qu'on 
pose  au  putois  sur  la  pièce. 

Enfin  on  fait  aussi  par  Tor  un  fond  rose  au  grand  feu ,  en  appliquant 
une  dissolution  d'or  concentrée  sur  la  pièce  dégourdie  :  mais  il  faut  avoir 
soin  d'huiler  fortement  l'intérieur  de  la  pièce  pour  que  la  dissolution  ne 
la  traverse  pas.  On  fait  dégourdir  de  nouveau  pour  détruire  la  partie 
grasse ,  on  passe  ensuite  en  couverte. 

Suivant  les  doses ,  c'est-à-dire  la  concentration  de  la  dissolution ,  on 
obtient  ou  des  fonds  roses ,  ou  des  fonds  grisâtres  violacés. 

M.  Léon  Arnoux  a  fait ,  par  un  procédé  analogue  au  précédent,  un 
ton  rose  tirant  sur  le  jaune  nankin ,  assez  égal  et  assez  frais. 

Bmn  roossAtre ,  dit  Ecaille. 

Ce  fond,  nuancé  à  la  manière  de  rëcaille  de  tortue,  en  a  reçu 
le  nom  ^  c'est  un  des  plus  faciles  à  faire ,  un  des  plus  répandus  sur 
les  porcelaines  les  plus  communes-,  c'est  la  couleur  que  Fourmy 
a  donnée  à  ses  hygiocérames  pour  dissimuler  la  couleur  gris-sale 
de  la  pâte. 

II  se  compose: 

D'oxyde  de  manganèse  métalloïde 15 

De  terre  d'ombre 20  }  100 

De  couverte  de  porcelaine C5 
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On  calcine  la  terre  d'ombre  ;  on  mêle  bien  intimement  le  tool  pir 
broyage  el  tamisage. 

Puis  on  fond  dans  un  creuset  au  grand  feu,  on  pulvérise  le  culot  etoo 
pose  au  mordant  la  poudre  brune  qui  ne  doit  pas  être  très-fine. 

Il  faut  cuire  les  pièces  dans  la  partie  du  four  qui  a  le  moins  de  feu. 

Suivant  la  température  ,  ce  fond  est  ou  trop  pâle  quand  il  a  eu  trop  de 
feu,  ou  brun,  presque  uni  et  comme  plombé  quand  il  n*en  a  pas  asset.D 
varie  aussi  par  la  nature  du  manganèse  et  de  la  terre  d'ombre.  Quand  il  a 
été  mis  sous  une  épaisseur  convenable ,  qu'il  a  eu  un  feu  moyen ,  soo 
ton  et  ses  marbrures'écailles  présentent  un  brun  chaud  et  nuancé  isseï 
favorable  à  la  peinture. 

Laque  roa^reâtre  on  bistre. 

C'est  un  fond  sévère,  d*un  rouge  brun  foncé  qui  imite  la  laque 
rouge  de  la  Chine,  mais  qui  a  rarement  un  glacé  éclatant.  Il 
reçoit  très-bien  la  dorure ,  et  surtout  le  platine. 

Il  se  compose  de  : 

Couverte  fclspathiquo .     75  » 

Oxyde  rouge  de  fer 25  J    *®^ 

Fondus  ensemble  ,  pulvérisés  et  mis  au  mordant ,  et  au  tamis  comme 
le  précédent. 

Bmii-maiTon. 

Cette  couleur  chaude,  et  brillante  est  une  nouvelle  acquisition  : 
on  peut  l'obtenir  directement  par  le  chromate  de  fer  naturel, 
mais  il  est  trop  variable  par  suite  des  inégalités  de  composition 
de  cette  roche.  II  est  beaucoup  plus  beau  posé  par  immersion 
que  de  toute  autre  manière.  Nous  choisissons  la  composition  qui 
s'accorde  avec  ce  procédé  de  posage. 

Il  se  compose  : 

de  chromate  de  fer  artificiel S  hect. 

d'oxyde  vert  de  chrome de  1  4  2  hect. 

Le  tout  étendu  dans  une  quantité  de  couverte  équivalant  à  peu  près 
à  20  litres. 

M.  Léon  Arnoux  qui  a  fait  des  bruns  marron  et  chocolat  très-beaux  par 
la  chaleur  de  leur  ton ,  leur  éclat ,  ajoute  au  chromate  de  fer  un  peu  de 
manganèse. 

Suivant  la  quantité  de  chromate  de  fer  et  sa  pureté»  on  fait,  cn.y 
ajoutant  un  peu  d'oxydes  de  cobalt  et  de  fer ,  des  bruns  foncés  qui  soni 
presque  d'un  noir  verdàtre. 
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D.  Annotations  sur  les  couleurs. 

Aux  considérations  que  nous  avons  présentées  (chap.  I .  p.  Soj), 
en  commençant  l'histoire  des  couleurs,  nous  devons  ajouter 
quelques  observations  moins  générales  que  les  premières ,  mais 
qui  seront  mieux  saisies  après  la  description  spéciale  des  cou- 
leurs, que  si  elles  l'eussent  précédée. 

On  a  beaucoup  parlé  de  la  peinture  en  émail  et  de  la  difficulté 
qu'on  trouvait  dans  ce  genre  de  peinture,  en  ce  que  les  couleurs 
changeant  au  feu ,  il  fallait  peindre  pour  ainsi  dire  au  jugé  ^  c'est- 
à-dire  en  présumant  le  ton  que  donnera  et  l'effet  que  fera  la 
couleur  qu'on  vient  d'employer,  lorsqu'elle  aura  été  cuite. 

Cette  difficulté  est  réelle  pour  la  peinture  sur  émail  propre- 
ment dite,  c'est-à-dire  sur  un  excipient  qui  renferme  de  l'oxyde 
d'étain  et  de  l'oxyde  de  plomb ,  qui  se  ramollit  au  feu  de  cuisson 
et  qui ,  à  raison  de  ce  ramollissement  et  surtout  de  sa  composi- 
tion ,  réagit  sur  les  oxydes  métalliques  des  couleurs  qu'on  y  ap- 
plique. Elle  est  également  réelle  sur  toutes  les  poteries  dont  la 
glaçure  renferme  du  plomb ,  telles  que  les  poteries  communes 
vernissées,  les  faïences  fines  et  les  faïences  émai liées,  enfin  sur 
la  porcelaine  tendre  artificielle  dite  ancien  Sèvres,  quand  la  tem- 
péiature  a  pu  ramollir  ces  glaçures. 

On  se  rappellera  qu'en  1 800 ,  Dihl ,  fabricant  de  porcelaine , 
à  Paris  ,  présenta  à  la  j>remière  classe  de  l'Institut  une  palette 
de  couleurs  qui ,  faites ,  disait-il ,  par  des  procédés  perfectionnés 
qui  lui  étaient  particuliers ,  ne  changeaient  pas  à  la  cuisson. 
MM.  Berthollet,  Fourcroy  et  Darcet,  chargés  d'examiner  ce  tra- 
vail, firent  faire  devant  eux  deux  inventaires  de  ces  couleurs  (*), 
les  signèrent  tous  deux ,  passèrent  l'un  au  feu  de  moufle  et 
gardèrent  l'autre  sans  le  cuire.  Après  la  cuisson ,  ils  comparèrent 
les  deux  inventaires  et  ne  remarquèrent  entre  eux  d'autre  dif- 
férence que  celle  qu'éprouvent  des   couleurs  mattes  rendues 

(*)  Le  Musée  céramique  de  Sèvres  possède  toutes  les  pièces  de  cette  question  et 
même  de  son  liistoire.  D*abord  les  deux  inventaires  signés  des  commissaires  de 
l'Institut,  ensuite  un  portrait  sur  porcelaine  dcDlbl ,  peint  par  M.  Leguay.  et  le 
représentant  faisant  Tinventaire  de  ses  couleurs  ;  enfin  le  beau  portrait  de  ce  fabri- 
cant fait  par  Drolling  avec  les  couleurs  de  Dihl« 
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brillantes  par  le  vernissage...  Ils  en  conclurent  que  Dihl  avait 
trouvé  le  moyen  de  faire  des  couleurs  qui  ne  changeaient  pas 
par  la  cuisson.  Ces  illustres  chimistes,  peu  au  courant  des  dé- 
tails techniques  de  la  fabrication  et  de  l'emploi  des  couleurs 
vitrifiables,  se  laissèrent  tromper  par  une  assertion  et  un  fait  qui 
disaient  bien  une  partie  delà  vérité^  mais  pas  £ou£e  la  %férité\ 
Dihl  n'avait  eu  garde  de  mettre  sur  son  inventaire  les  roses  ^ 
pourpre  et  violet  qui  se  font  avec  le  pourpre  de  Cassius  ,  et  qui 
changent  au  feu  quel  que  soit  Texcipient  sur  lequel  on  les  place: 
ensuite  il  s'était  tu  sur  Tintluence  des  excipients,  et  laissant 
confondre  la  couleur  pour  la  peinture  sur  émail  avec  la  couleur 
pour  la  peinture  sur  porcelaine  dure^  il  avait  laissé  ignorer  aux 
commissaires,  qui  confondaient  toutes  les  glaçures  sous  le  nom 
d'émaux,  la  grande  influence  des  excipients  sur  la  couleur. 

Je  lus  alors  à  la  première  classe  de  l'Institut,  le  17  mars  1802, 
et  je  publiai  dans  le  Journal  des  Mines  (')  un  mémoire  sur  ce 
sujet  et  sur  quelques  essais  de  peinture  sur  verre.  Je  fis  re- 
marquer que  Dihl ,  tout  en  faisant  de  très-belles  et  bonnes  cou- 
leurs pour  la  porcelaine  dure ,  couleurs  qui ,  sur  la  glaçure  sans 
plomb  de  cette  poterie,  ne  changaient  pas  plus  que  celles  qu'on 
faisait  alors  à  Sèvres  et  partout  ailleurs ,  avait  dit  une  vérité 
connue  depuis  longtemps  de  tous  les  praticiens,  mais  qu'il  n'avait 
pas  complété  cette  vérité. 

J'aborde  de  nouveau  cette  question ,  parce  que  ce  sont  des  pré- 
jugés  encore  répandus,  même  dans  le  monde  instruit,  et  malgré 
les  efforts  que  j\ni  faits  il  y  a  plus  de  quarante  ans  pour  les  dé- 
truire :  1*  qu'il  n'est  pas  vrai  que  les  couleurs  sur  porcelaine  dure 
changent  au  feu ,  mais  qu'il  ne  faut  pas  confondre  la  porcelaine 
dure  à  glaçure  felspathique  sans  plomb  avec  la  porcelaine 
tendre  à  glaçure  plombifère  ;  2®  que  les  procédés  de  la  peinture 
sur  verre ,  que  Ton  croyait  perdus ,  ne  l'étaient  pas  et  ne  l'avaient 
jamais  été. 

Toutes  les  couleurs  ne  changent  point  sur  les  glaçures  plombi- 
fères ,  telles  que  celles  de  la  faïence  fine ,  de  la  faïence  émaillée , 
de  la  porcelaine  tendre  ,  mais  seulement  quelques-unes ,  ainsi 

(0  Vol.  Xn,  1802  (anlO),  n«07,  p.  58. 
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que  les  mélanges  qu'on  en  fait  avec  d'autres  couleurs.  Telles  sont  :  ' 
les  rouges  de  fer,  les  jaunes  de  fer,  les  verts  de  cuivre,  les 
bruns  de  fer,  les  roses  et  les  pourpres  tirés  de  l'or;  ces 
dernières  changent  toujours  par  le  feu  quel  que  soit  l'excipient 
sur  lequel  on  les  place. 

Nous  avons  énoncé  au  §  2  de  l'article  !•'  du  chapitre  H, 
p.  547),  la  division  qu'on  pouvait  établir  dans  les  couleurs  de 
moufle ,  sous  le  point  de  vue  de  l'état  dans  lequel  on  les  em- 
ployait, ou  de  simple  mélange  de  leurs  ingrédients,  ou  de 
réunion  plus  intime  de  ces  ingrédients,  soit  par  simple  frittage, 
soit  par  fusion  complète.  Nous  donnons  la  classification  de  toutes 
les  couleurs  décrites  dans  les  divisions  A  et  B  du  paragraphe  2 , 
envisagées  sous  ce  rapport. 

i*^  Couleurs  qui  ne  se  fondent  pas  : 


N« 
N» 
N» 
N» 


23.  Bleu  turquoise. 
25.  Bleu  d'outremer. 

34.  Vert  bleuâtre. 

35.  Vert  de  pré. 

36.  D.  et  36  T.  Verts  foncés. 
N*  39.  Vert  brun. 

N*  45.  Jaune  d'urane. 

49.  Jaune  nankin. 

50.  Jaune  d'ocre  pâle. 
50  A.  Jaune  d'ocre  foncé. 
50  AV.  Jaune  d*ocre  fin  pour  verts. 


N" 
N» 


N*  50  B.  Jaune  d*ocre  très-foncé. 


N*  55.  Rouge  orangé. 

N*  55.  Rouge  sanguin. 

N*  59  D  et  59  T.  Carmins  d'or. 

N*  60.  Pourpre. 

N«  62  D  et  62  T.  Rouges  carminés. 

63  D  et  63  T.  Rouges  laqueux. 

65.  Violet  d'or. 

66  et  66  A.  Rouges  violâtres. 

67.  Rouge  brun. 

68.  Brun  roussâtre. 
N*  70.  Brun  de  l>ois. 
Toutes  les  couleurs  dures  DD. 


N" 

N» 

N« 
NO 


Toutes  ces  couleurs  ont  le  ton  à  l'emploi. 

Les  couleurs  d'or  ne  l'ont  pas ,  mais  comme  elles  sont  très- 
délicates,  on  préfère  ne  pas  les  fondre,  dans  la  crainte  de  les 
altérer. 

2°  Couleurs  quisefrittent: 


N'  13.  Gris  roussâtre. 
N*"  14.  Gris  clair. 
N"*  15.  Gris  bleuâtre. 


N«  18.  Noir  brunâtre. 
N*^  70.  Brun  de  bois. 
N*"  75.  Brun  sépia. 


Ces  couleurs  n'auraient  pas  le  ton  à  l'emploi,  si  on  les 
fondait  -,  elles  prendraient  une  teinte  généralement  trop  foncée , 
que  la  cuisson  ne  ramènerait  pas  au  ton  désiré  par  l'artiste. 
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3°  Parmi  les  couleurs  qui  se  fondent,  nous  citons  : 


N*»  12.  Gris  foncé. 

N<*  hi  B.  Jaune  clair  pour  bruns. 

N»  17.  Noir  grisâtre. 

N*  62.  Jaune  Jonquille. 

N»  19.  Noir  foncé. 

N*  63.  Jaune  foncé  p.  bruns  et  verts. 

N«  22.  Bleu  d'indigo. 

N'  66.  Jaune  foncé. 

N<*  24.  Bleu  d'azur. 

N""  67.  Jaune  pour  les  chairs. 

N*  28.  Bleu  de  ciel. 

N<*  52.  Jaune  orangé  de  chrome. 

Et  les  verts  de  cuivre. 

Les  violets  de  manganèse. 

Aucune  de  ces  couleurs  n'aurait  le  ton  à  l'emploi,  si  on  ne 
les  fondait  pas-,  les  principes  colorants  ne  donnent  le  ton  voulu 
que  quand  ils  sont  à  l'état  de  combinaison ,  et  la  température 
qui  opère  cette  combinaison  est  souvent  plut  élevée  que  celle  à 
laquelle  on  cuit  ces  couleurs  ;  on  ne  pourrait  donc  même  pas 
s'en  servir  sans  les  avoir  fondues  préalablement. 

Art.   II.  —  DES  MÉTAL'X. 

§  1 .  —  Les  métaux  à  l'état  métallique. 

Plusieurs  métaux  sont  employés  en  nature  dans  la  décoration 
des  Poteries.  11  faut  pour  cet  usage  qu'ils  soient  malléables  et 
inaltérables  par  l'action  du  feu  et  de  l'air.  Ces  conditions  rédui- 
sent à  trois  le  nombre  des  métaux  convenables.  Ce  sont  l'or,  le 
platine  et  Targent.  On  pourrait  employer  le  cuivre  ;  mais  son 
éclat  et  sa  couleur  s'altèrent  promptement  par  les  vapeurs  sulfu- 
reuses si  fréquemment  répandues  dans  nos  habitations.  L'argent 
est  à  peu  près  dans  le  même  cas  et,  malgré  son  blanc  métalli- 
que éclatant,  la  facilité  de  son  emploi  et  son  prix  peu  élevé,  on 
y  a  presque  entièrement  renoncé  ,  comme  moyen  de  décoration 
solide  et  durable.  (Voyez  Additions,  T.  Il,  p.  783.) 

Pour  que  ces  métaux  puissent  être  employés  au  pinceau ,  à  la 
manière  des  couleui^ ,  il  faut  qu'ils  soient  tellement  divisés  que, 
perdant  presque  tout  leur  éclat,  ils  se  présentent  sous  forme 
d'une  poudre  brune  ou  même  noire. 

Cette  poudre  est  néanmoins  métallique  et  sa  couleur  noire  est 
due  à  la  grande  division  du  métal  ;  elle  doit  être  en  outre  délayée 
et  broyée  dans  un  véhicule  visqueux ,  qui  est  suivant  la  circon- 
stance, ou  de  l'essence  de  térébenthine  mêlée  d'essence  grasse, 
ou  de  l'eau  fortement  gommée. 
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La  dissolution  chimique  est  le  moyen  qu*on  emploie  le  plus 
ordinairement  pour  amener  l'or  et  le  platine  à  cet  état  de  divi- 
sion. Le  mode  de  dissolution  est  le  même  pour  les  deux  métaux  : 
c'est  l'acide  nitro-muriatique ,  ou  eau  régale,  qui  opère  cette  dis- 
solution. Mais  la  manière  d'en  retirer  le  métal  est,  comme  on 
sait ,  différente  pour  chacun  d'eux.  Nous  allons  indiquer  les 
moyens  de  les  préparer. 

A.  Préparation  de  l'or. 

La  préparation  de  Tor  peut  se  faire  par  deux  procédés  bien  distincts. 
On  le  précipite  de  sa  dissolution,  soit  par  le  sulfate  de  protoxydc  de  fer 
(  couperose  verte  ) ,  soitparle  proto-nitrate  de  mercure  ;  il  est,  dans  ces 
deux  cas ,  à  Tctat  métallique ,  mais  extrêmement  divisé  ;  dans  le  second 
cas  ,  Tor  est  mis  dans  un  état  de  division  encore  plus  grand ,  mais  celui 
qui  est  préparé  par  le  protoxyde  de  fer  doit  être  préféré  comme  donnant 
des  dorures  plus  solides  qaoiqu*un  peu  plus  chères  ,  par  la  quantité  plus 
considérable  d*or  qu'elles  emploient. 

1°  Par  le  sulfate  de  protoxyde  de  fer. 

On  dissout  100  grammes*d*or  dans  1800  grammes  d  eau  régale  formée 
de  deux  parties  en  poids  d'acide  hydrochlorique  du  commerce  pour  une 
d'acide  nitrique  ordinaire;  quand  la  dissolution  qui  se  fait  toute  seule 
est  terminée,  on  Tétend  d'une  grande  quantité  d*eau  et  on  y  verse,  jus- 
qu'à ce  qu'elle  ne  précipite  plus ,  une  dissolution  également  très-eten- 
îue  de  sulfate  de  protoxyde  de  fer  nouvellement  préparée  et  filtrée  ;  on 
laisse  le  dépôt  se  rendre  au  fond  du  vase  dans  lequel  on  opère  ;  on  dé- 
cante et  on  lave  à  Teau  bouillante  pour  entraîner  les  dernières  traces  du 
précipitant.  On  enlèverait  le  fer  qui  pourrait  s*élre  précipité  avec  un 
peu  d'acide  hydrochlorique ,  mais  Faction  de  cet  acide  semble  rendre 
les  molécules  d'or  plus  grossières  et  plus  dures ,  et  ainsi  moins  coulantes 
sous  le  pinceau. 

La  dessiccation  doit  être  faite  avec  quelques  précautions  et  à  une  tem- 
pérature peu  élevée;  elle  peut  s'opérer  au  «bain  de  sable,  mais  elle  est 
plus  sûre  au  bain-marie;  ilfaut  cependant  faire  attention  à  ce  qu'elle 
soit  complète.  Si  l'on  chauffait  trop ,  l'or  deviendrait  dur,  difficile  à 
broyer  et  à  employer. 

Cette  préparation  qui  paraît  si  simple ,  exige  cependant  des  soins 
assez  minutieux  pour  que  l'or  ait  ses  qualités  :  l*"  de  facilité  à  l'emploi , 
par  conséquent  d'économie  ;  2**  d'éclat  sous  le  brunissoir.  Les  prépara- 
tions qui  nous  ont  donné  le  plus  constamment  ces  qualités  sont  celles  que 
nous  venons  d'indiquer  et  dont  il  faut  peu  s'écarter. 
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2"  Par  le  mercure. 

On  prépare  au  moment  de  s*en  servir  une  dissolution  de  proto-nitrate 
de  mercure ,  en  traitant  lôO  gr.  de  mercure  distillé  par  400  gr.  d*acide 
nitrique  ordinaire,  sans  aucune  addition,  laissant  la  réaction  s'opé- 
rer avec  lenteur  et  autant  que  possible  sans  le  secours  de  la  chaleur. 
On  dissout  en  môme  temps  25  grammes  d'or  dans  de  Teau  régaie; 
quand  celle  dissolution  est  terminée  et  sans  laisser  aux  liqueurs  dont  la 
température  s'est  spontanément  élevée  ,  le  temps  de  se  refroidir ,  on  y 
verse  le  prolo-nilralc  de  mercure;  le  mélange  se  trouble  et  dépose  d'é- 
pais et  nombreux  flocons  d'or  métallique  d'une  couleur  brun-jaune; 
plus  il  est  jaune,  meilleur  il  est.  On  le  lave  longtemps  à  Peau  bouil- 
lante ,  comme  il  a  été  dit  plus  haul ,  en  observant  les  mêmes  précautions 
pour  le  faire  sécher.  Pendant  la  dessiccation  ,  il  faut  éviter  autant  qu'il 
est  possible,  en  Tagilant  avec  une  baguette  de  verre  pour  Tempècher 
d'être  projette  hors  de  la  capsule  dans  laquelle  on  opère  ,  de  le  frotter 
contre  les  parois  du  vase,  ce  qui  pourrait  le  mettre  en  paillettes  et 
l'empêcher  de  couler  à  l'emploi. 

Quand  l'or  est  bien  sec ,  quel  que  soit  le  procédé  à  l'aide  duquel  on  l'a 
préparé ,  il  faut  le  broyer  avec  soin ,  sur  une  glace  bien  propre ,  en  le 
délayant  avec  de  l'essence  de  térébenthine  mêlée  d'un  peu  d'essence 
grasse.  Un  broyage  fait  par  une  main  lourde  et  inhabile  écrase  et  réu- 
nit les  molécules  d'or,  et  produit  dans  la  masse  de  nombreuses  pail- 
lettes. 

La  pratique  a  révélé  dans  l'emploi  de  l'or  plusieurs  singularités  qu'il 

est  bon  de  connaître.  Ainsi ,  l'observation  a  enseigné  aux  doreurs  de 

laisser  Tor  broyé  séjourner  pendant  quelque  temps  sur  la  glace  avant  de 

l'employer  ;  nous  l'avons  constaté  par  l'expérience  ;  on  a  aussi  remarqué 
que  quand  on  y  ajoute  une  grande  quantité  d'essence  grasse ,   il  devient 

plus  visqueux,  plus  difficile  à  poser  uniformément,  mais  qu'il  donne  après 

sa  cuisson  à  très-haute  température  (près  de  300  degrés  du  pyr.  d'argent), 

un  or  mat  plus  beau  que  l'or  moulu  du  bronze  (>}. 

Ainsi  broyé  l'or  s'applique  au  pinceau,  mêlé  avec  son  fondant,  sur 
les  Poteries  que  l'on  veut  décorer.  (Voyez  Addilions,  T.  II,  p.  784.) 

On  prépare  aussi  par  voie  mécanique  l'or  employé  dans  l'ornement 
des  Poteries,  et  on  obtient  en  général  par  cette  voie  de  l'or  mat  qui  a 

.*)  C'est  à  feu  Pierre  Robert,  homme  extrêmement  inielligeut,  inventif,  adroli, 
auquel  on  doit  les  premiers  produits  de  Talelier  de  peinture  sur  verre ,  et  que 
nous  avons  eu  le  malheur  de  perdre  du  choléra  en  1832  ,  qu'est  dû  ce  procédé 
bien  simple  ,  mais  d'une  grande  eOicacité ,  pour  avoir  des  dorures  mattessur  ce 
qu'on  nomme  le  biscuit ,  plus  belles  que  celles  des  bronzes.  Auparavant  on  avait 
renoncé  à  l'or  mat  qui  ressemblait  à  un  enduit  de  terre  Jaune  ou  brune  sans 
aucun  éclat  méiailique. 
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besoin  pour  être  très-beau  de  recevoir  une  cuisson  à  une  tempéra- 
ture très-convenable  et  ordinairement  inférieure  à  celle  que  Ton  donne 
à  Tor  dissout  ;  mais  la  préparation  de  cet  or  ainsi  divisé  devient  si  dis- 
pendieuse que  cette  façon  double  presque  le  prix  de  Tor.  Comme  on  le 
place  ordinairement  dans  des  coquilles  de  moules,  on  lui  donne  le  nom 
d'or  en  coquilles.  Il  se  prépare  avec  de  Tor  pur  battu  en  feuilles;  on 
broie  ces  feuilles  sur  une  glace  avec  du  miel ,  du  sucre  •  du  sel  marin 
ou  tout  autre  divisant  que  l'eau  chaude  puisse  facilement  enlever;  un 
homme  exercé  à  ce  travail  ne  peut  broyer  que  60  grammes  d'or  par 
jour.  Quand  Tor  est  broyé ,  on  le  met  dans  un  vase  avec  de  Teau  bien 
chaude,  et  on  agite  pour  dissoudre  toutes  les  matières  solubles  dans 
Teau.  Dans  cette  opération  la  plus  grande  partie  de  Tor  nage  dans  la  li- 
queur à  cause  de  sa  ténuité;  on  décante  cette  eau  chargée  de  Tor  le  plus 
fin  en  laissant  au  fond  du  vase  celui  qui  Test  moins  ;  on  continue  ce  la- 
vage en  décantant  jusqu'à  ce  que  tout  le  divisant  soit  emporté.  On  laisse 
déposer  Tor  des  eaux  de  lavage;  on  décante  Peau  claire ,  ot  on  le  sèche 
ensuite  sur  un  bain  de  sable.  On  remploie  comme  Tor  préparé  par  pré- 
cipitation. (Voyez  Additions,  T.  II,  p.  785.) 

Il  est  assez  remarquable  qu*on  n*ait  pas  encore  pu  réussir  à  préparer 
cet  or  par  des  moyens  plus  économiques  que  le  broyage  à  la  main.  On 
ne  Toblient  jamais  au«si  beau  si  on  veut  le  broyer  par  des  procédés  mé- 
caniques  ni  même  si  on  veut  le  faire  en  grand. 

B.  Préparation  du  platine. 

Le  platine  métallique  très-divisé  s'obtient  en  dissolvant  ce  métal  pur 
par  de  Tcau  régale.  On  précipite  la  dissolution  par  le  sel  ammoniac  ;  on 
obtient  un  sel  jaune  qui  se  présente  en  poudre ,  très-peu  soluble  dans 
Teau  et  insoluble  dans  l'alcool.  Il  est  décomposé  par  la  chaleur  rouge, 
et  le  résidu  est  du  platine  très-pur  en  éponge  ;  dans  cette  opération  il 
se  dégage  de  l'azote ,  de  l'acide  hydrochlorique  et  du  sel  ammoniac.  Ce 
sel  renferme  44,32  de  platine  pour  cent.  Il  se  compose  de  : 

Sel  ammoniac 2&,1  )   ^^^ 


Bichlorure  de  plaUne 75 

C'est  sur  sa  décomposition  au  feu  que  repose  la  préparation  du  pla- 
tine pulvérulent.  On  le  met  dans  un  creuset  de  terre  et  on  l'expose 
à  une  température  incandescente.  Quand  toutes  les  vapeurs  ont  cessé  de 
se  dégager ,  on  arrête  le  feu  et  on  retire  du  creuset  une  masse  spon- 
gieuse très-poreuse  et  peu  cohérente.  Pour  le  diviser  encore  davantage, 
on  peut  broyer  le  sel  jaune  avant  de  le  calciner ,  avec  du  selmarin  qu'on 
enlève  par  un  lavage  à  l'eau  bouillante. 

Le  platine  ainsi  divisé  est  noir  ;  il  est  broyé  et  employé  comme  l'or , 
avec  le  même  fondant. 
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On  fait  «lussi  du  platine  en  coquille  qui  offre  un  brillant  méUllîqae 
assez  vif  et  inaltérable. 

Ces  métaux ,  mis  en  ornements  ou  en  fond  sur  les  Poteries ,  doivent 
y  être  fixés  par  Faction  du  feu ,  mais  cette  action  ne  suffirait  pas  pour  les 
faire  adhérer  sur  les  Poteries  dont  la  glaçure  est  une  couverte  terreuse, 
comme  celle  de  la  porcelaine  dure,  de  quelques  grès,   etc.,    qui  ne 
se  ramollit  pas  à  la  température  convenable  à  leur  cuisson.    Il  faut 
nécessairement  y  ajouter  une  matière  qui ,  en  se  fondante  cette  tempé- 
rature ,   serve  de  lien  entre  le  métal  et  la  Poterie.  Cest  du  borax  ou 
plus  ordinairement  de  Toxyde  de  bismuth  ;  à  Paris  on  se  sert  aussi  d*nn 
simple  mélange  de  carbonate  de  plomb  et  de  borax,  ou  d*acidc  borique  ; 
quelques  doreurs  n'emploient  même  que  du  carbonate  de  plomb  ;  on 
met,  sur  la  palette,  un    dixième    ou  un  quinzième  de  ces  fondants  dans 
l'or  avant  de  les  broyer  à  l'essence  de  térébenthine. 

Quant  aux  Poteries  à  couvertes  plombifères ,  telles  que  les 
fiiïences  grossieires,  les  faïences  fines,  les  porcelaines  tendres, etc., 
l'émail  ou  le  vernis  de  ces  Poteries  est  un  fondant  suffisant  pour 
les  métaux  qu'on  y  place. 

§  2.  —  Des  lustres  métalliques. 

C'est  un  genre  de  décoration  dans  lequel  les  couleurs  sou- 
vent irisées  participent  un  peu  de  l'éclat  métallique,  ou  dans 
lequel  les  métaux  extrêmement  divisés  et  mis  h  la  manière  des 
couleurs,  doivent  prendre  leur  éclat  métallique  par  la  cuisson, 
sans  avoir  besoin,  pour  être  polis  et  brillants,  d'être  soumis  àro- 
péralion  du  brunissage.  Nous  avons  indiqué-,  pages  509 et 600,  les 
conditions  essentielles  que  devaient  remplir  les  métaux  employés 
à  ce  genre  d'ornement.  >ous  n'y  reviendrons  plus  ;  nous  rap- 
pellerons seulement  que  c'est  à  l'excessive  minceur  de  la  couche 
métallique  qu'est  dû  le  lustre  qu'on  vecherche  dans  cette 
décoration.     (Voir  Additions,  t.  II,  p.  786.) 

Cette  excessive  minceur  s'obtient  généralement  en  employant 
des  dissolutions  très-peu  chargées  du  métal  qui  donne  le  lustre , 
et  étendant  avec  un  pinceau  ces  dissolutions  sur  la  pièce  à  dé- 
corer. 

On  peut  admettre,  en  raison  de  leur  origine,  diverses  sortes 
de  lustres  métalliques. 
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A.  Lustre  d'or. 

ïi  a  tout  à  fait  la  couleur  de  l'or  et  acquiert  son  éclat  métalli- 
que par  le  simple  frottement  avec  un  linge.  Il  paraît  que  l'or  de 
Meissen ,  qu'on  appelle  or  léger  et  qui  est  mentionné  dans  ce 
livre  (page  376) ,  a  les  mêmes  principes  de  fabrication  que  celui 
que  nous  allons  décrire.  11  en  a  en  effet  et  Téclat  et  le  peu  de  so- 
lidité. 

On  l'obtient  en  précipitant  une  dissolution  d*or  dansTeau  régale ,  par 
l'ammoniaque.  On  sait  que  le  composé  qui  se  précipite  est  ce  que  l'on 
aiipelle  or  fulminant.  Comme  il  ne  jouit  de  cette  propriété  que  quand 
il  est  sec  ,  il  ne  faut  pas  Tamener  à  cet  état ,  mais  le  prendre  encore  hu- 
mide ,  et  le  mêler  avec  de  l'huile  essentielle  de  térébenthine  :  alors , 
sans  y  ajouter  aucun  fondant,  on  l'étend  avec  un  pinceau  sur  le  vernis 
des  Poteries ,  comme  on  le  fait  pour  les  couleurs.  On  le  passe  au  feu  de 
moufles  ;  il  adhère  sur  les  Poteries ,  et  prend  un  brillant  métallique 
qu'on  augmente  encore  en  le  frottant  fortement  avec  un  linge. 

On  peut  reconnaître  qu'une  pièce  a  été  dorée  par  ce  procédé, 
en  remarquant  que  Tor  qui  en  recouvre  toutes  les  parties ,  tant 
intérieures  qu'extérieures,  offre  partout  le  même  éclat,  le  même 
poli ,  sans  montrer  nulle  part  la  trace  du  brunissoir. 

On  peut  encore  recouvrir  la  Poterie  d'une  couche  très-mince  d'une 
dissolution  d'or,  soit  dans  l'eau  régale ,  soit  dans  les  sulfures  alcalins. 
11  est  plus  difficile  par  ce  procédé  d'avoir  une  couche  bien  également 
polie  et  réfléchissant  la  lumière  partout  également  bien. 

Cette  dorure  extrêmement  mince  n'a  ni  la  solidité, ni  surtout  la 
durée  de  la  dorure  dont  nous  avons  parlé  plus  haut. 

B.  Lustre  de  platime. 

On  prend  une  dissolution  concentrée  de  platine  et  on  la  mêle  avec  de 
l'essence  de  lavande  ou  toute  autre  huile  essentielle ,  et  sans  y  ajouter 
aucun  fondant;  on  étend  cette  dissolution  avec  un  pinceau  sur  le  vernis 
de  la  Poterie  à  laquelle  on  veut  donner  l'éclat  métallique  de  l'argent  ou 
plutôt  du  platine.  On  passe  la  pièce  au  feu  de  moufle. 

Le  platine  paraît  avec  son  éclat  métallique.  11  est  étendu  égale- 
ment sur  toute  la  pièce  dont  il  cache  entièrement  la  couleur,  et 
il  a  pris  un  poli  aussi  vif,  aussi  éclatant  que  s'il  l'eût  reçu  du  bru- 
nissoir. 
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C.  Lustra  burg^os. 

Celui-ci  a  le  chatoyant  rosaire  et  en  même  temps  jaunâtre  ipé- 
tallique  de  quelques  coquilles-,  il  n'est  pas  opaque,  il  laisse  trôa- 
bien  voir  la  couverte  sur  laquelle  il  a  été  étendu;  il  participe  de 
la  couleur  de  cette  couverte  et  prend  alors  des  tons  très-différents 
et  très-remarquables. 

Il  y  a  plusieurs  manières  de  le  faire.  Tantôt  on  fond  ensemble  da 
soufre,  de  For  et  de  la  potasse,  ou  bien  de  Tor  dans  un  sulfure  alcalin 
déjà  fait;  on  dissout  le  tout  dansTeau ,  on  précipite  par  un  acide  faible  ; 
on  recueille  le  précipité  qu'on  conserve  à  l'état  d*un  sirop  épais ,  dans 
de  Fessence  de  lavande. 

Quand  on  veut  s*en  servir  sur  la  porcelaine  dure ,  on  le  broie  avec  une 
petite  quantité  de  fondant ,  on  Tétend  avec  beaucoup  de  soin  et  de  pro- 
preté et  le  plus  mince  possible,  sur  le  vernis  de  la  Poterie  à  laquelle  on 
veut  donner  celte  sorte  de  chatoiement  ;  on  cuit  à  la  mouQe ,  et  pour  le 
rendre  plus  beau ,  on  remet  une  seconde  couche  de  la  même  manière. 

La  cuisson  suflit  pour  lui  donner ,  sans  aucun  froUement,  Téclat  et  le 
poli  qui  en  font  les  qualités;  mais  la  moindre  vapeur  dans  la  moufle,  les 
étincelles,  la  moindre  poussière,  trop  d'épaisseur  Taltèrent,  le  rendent 
terne  et  sale  et  lui  enlèvent  tout  son  mérite. 

On  le  fait  aussi  avec  For  fulminant  que  l'on  met  extrêmement  mince, 
car  plus  épais  il  donnerait  le  lustre  d'or. 

Le  lustre  burgos  se  place  comme  les  précédents  sur  toutes  les  Pote- 
ries pourvu  qu'elles  soient  en  couverte  ou  en  vernis. 

Ce  lustre  offre  souvent  des  taches  circulaires  dont  la  circonfé- 
rence brille  de  l'éclat  métallique  de  Tor  pur  ;  c'est  à  Taide  d*un 
tour  de  main  fort  simple  qu'on  parvient  à  faire  naître  ces  taches. 
11  suflit  pour  cela,  quand  le  fond  est  étendu  et  qu'il  est  encore 
visqueux,  d'y  répandre  de  petites  gouttelettes  d'essence 5  ces 
gouttes  s'étendent  d'elles-mêmes,  entraînant  avec  elles  le  lustre 
qu'elles  rassemblent  ainsi  sur  leur  circonférence.  Là ,  l'épaisseur 
dulustre  devenant  plus  considérable ,  ne  donne  plus  le  chatoyant, 
mais  le  lustre  d'or  avec  tout  son  éclat.  On  avive  encore  le  brillant 
de  ces  petits  disques,  en  frottant  la  pièce  avec  un  linge. 

D.  Lustre  cuivreux. 

Ce  lustre  offre  le  même  aspect  et  le  même  chatoienient  rosàtre 
et  jaunâtre  métallique  que  celui  qui  précède.  Il  est  peut-être  un 
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peu  plus  purpurin.  Mais  sa  composilion  est  tout  à  fait  différente. 
Les  faïences  communes  d'Espagne ,  de  Manassez  près  Valence , 
olirent  des  exemples  remarquables  de  l'application  de  ces  lustres 
dont  réclat  et  la  richesse  ne  le  cèdent  en  rien  à  ceux  qu'on  obtient 
avec  l'or  lui-même. 

La  natDre  de  ces  lastres  était  encore  incertaine;  M.  Laurent, 
vers  1831,  en  le  soumettant  à  différents  essais  ,  avait  bien  constaté  l'ab- 
sence de  Ter,  et  quelques  réactions  qtt*il  avait  obtenues  lui  avaient  indi- 
qué la  présence  du  cuivre.  Noos  avons  continué  ces  recherches  et  nous 
avons  été  assez  heureux  pour  ne  conserver  aucun  doute  sur  sa  vérita- 
ble nature. 

Lorsqu'on  fait  bouillir  ces  lustres  avec  des  acides  concentrés ,  même 
de  Teau  régale ,  ils  résistent  fort  bien  sans  s'altérer;  mais  il  n'en  est  plus 
de  même ,  quand  au  Iteu  d'acides  on  emploie  la  potasse  caustique  et 
en  fusion.  Toute  la  coloration  purpurine  disparaît,  se  dissout, et Fémail 
blanc  de  la  faïence  sur  laquelle  elle  est  appliquée  se  montre  sans  avoir  subi 
la  moindre  altération  y  quand  on  ne  prolonge  pas  l'action  de  l'alcali  au 
delà  de  quelques  minutes.  La  potasse  reprise  par  l'eau ,  saturée  par  l'a- 
cide muriatique ,  précipite  par  l'hydrogène  sulfuré  un  corps  noir  qui 
offre  toutes  les  réactions  du  sulfure  de  cuivre. 

C'est  cette  réaction  qui  nous  a  enlevé  toute  incertitude  à  cet  égard. 
Nous  avions  bien  trouvé  du  cuivre  en  fondant  l'émail  débarrassé  de  la 
pâte  avec  du  carbonate  de  soude,  et  dissolvant  le  résultat  de  cette  fu- 
sion dans  l'acide  hydrochlorique  ;  mais  le  cuivre  que  nous  trouvions 
ainsi  pouvait  provenir ,  en  totalité  comme  en  partie,  du  minium  qu'on 
fait  entrer  comme  partie  essentielle  dans  l'émail. 

A  quel  état  se  trouve  le  cuivre  dans  ce  lustre ,  comment  l'a- 
inène-t-on  à  cet  état,  c'est  ce  qu'il  n'est  pas  facile  de  résoudre. 
La  couche  colorante  est  si  mince  qu'il  y  a  impossibilité  d'y  re- 
chercher la  présence  de  l'oxygène.  H  nous  paraît  probable  qu'elle 
se  compose  d'une  pellicule  inappréciable  de  silicate  de  protoxyde 
de  cuivre^  la  couleur  de  ce  composé  d'une  part,  ses  réactions  en 
présence  des  acides  et  des  alcalis  de  l'autre,  corroborent  cette 
opinion. 

En  outre  comment  supposer  que  le  cuivre  s'y  trouve  à  l'état 
métallique,  quand  il  résiste  à  l'action  des  acides  énergiques 
même  bouillants,  à  moins  d'admettre  qu'il  est  recouvert  d'une 
couche  mince  d'émail  qui  le  protège  comme  un  vernis?  Comment 
supposer  enfin  qu'il  y  est  à  l'état  d'oxyde  libre,  quand  il  est  à  la 
température  de  la  fusion  en  présence  d'un  corps  très-siliceux. 
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Nous  n'avons  pas  de  données  positives  sur  la  manière  dont  on 
fait  ce  lustre.  Les  essais  que  nous  avons  tentés  dans  le  but  de  le 
reproduire,  quoique  bien  imparfaits  dans  leur  méthode  et  dans 
leurs  résultats ,  nous  laissent  cependant  la  conviction  que  nous 
n'étions  pas  éloignés  de  la  méthode  employée  à  Valence.  Nous 
avons  fait  rougir  dans  une  petite  moufle,  des  tessons  de  faïence 
commune,  et  quand  elle  a  été  portée  au  rouge ,  nous  avons  intro- 
duit par  une  petite  ouverture,  disposée  à  cet  effet ,  du  papier  gros- 
sier, contenant  de  l'oxyde  de  cuivre^  nous  avons  refermé  inimé- 
diatomcnt  en  lutant  bien  toutes  les  ouvertures  et  nous  avons  laissé 
refroidir.  En  défournant,  les  tessons  étaient  par  place  couverts 
d'un  lustre  qui  ne  différait  en  rien  des  plus  beaux  lustres  des  vases 
d'Espagne. 

E.  Ltuttre  cantharide. 

Celui-ci,  malgré  ses  vives  et  brillantes  couleurs  métalliques, 
est  peu  usité  parce  qu'il  est  très-ditlicilc  à  mettre  et  à  faire 
réussir. 

C'est  en  gi-néral  du  chlorure  d'argent  en  partie  décompose  par 
des  vapeurs  combustibles ,  et  qui  a  pris  la  couleur  que  celte  al- 
tération lui  fait  ordinairement  acquérir. 

Pour  Tobtenir  on  fait  un  mélange  de  vernis  vilrifiable  et  plombifere 
ou  verre  de  plomb,  d'un  peu  d  oxyde  de  bismulh  cl  de  chlorure 
d'argent.  On  emploie  ce  mélange  au  pinceau,  sur  une  Poterie  quel- 
conque ,  soit  en  le  mcllanl  en  fond ,  soit  en  dessinant  des  ornemenls. 
On  passe  celte  pièce  au  feu  de  moufle,  et  lorsqu'elle  est  rouge, 
on  la  sort  de  la  moufle  dans  cel  état  pour  Tcxposer  à  la  famée  d*Qn 
combustible  végétal  ou  animal ,  ou  bien  on  introduit  cette  fumée  dans  la 
moufle.  Les  parties  couvertes  de  ce  lustre  prennent  des  couleurs  vertes 
rougeâlres,  jaunâtres  ,  bleuâtres,  cnûn  toutes  les  couleurs  irisées  que 
le  chlorure  d'argent  et  le  plomb  sont  susceptibles  d'acquérir  par  les 
gaz  reviviûants. 

On  comprend  ,  du  reste ,  la  variété  d'effets  difTcrents  qu'on  peut  ob- 
tenir^ en  variant  la  couleur  de  l'émail  de  la  Poterie  sur  laquelle  on  appli- 
que le  lustre  cantharide. 

On  voit  que  la  grande  dirflculté  de  l'emploi  de  ce  lustre  résulte  de 
l'opération  de  l'enfumage  de  la  pièce  dans  son  état  incandescent ,  et  du 
risque  que  l'on  court  de  la  briser  par  le  changement  brusque  de  tempé- 
rature auquel  il  faut  l'exposer. 
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F.  Lustre  de  lithar^re. 

^û?js  ne  connaissons  pas  bien  la  manière  dont  on  fait  ce  singu- 
iîer  lustre  :  nous  ne  l'avons  encore  vu  que  sur  des  Poteries  très- 
grossières  venant  de  Torient  de  T Allemagne. 

C'est  un  lustre  jaunâtre,  ayant  un  éclat  métallique  d'or,verdâtre, 
bleuâtre ,  même  du  lustre  cantharide ,  mais  néanmoins  avec  le 
ton  jaunôtre  dominant. 

11  nous  paraîtque  c'est  un  vernis. très-chargé  d'oxyde  de  plomb 
auquel  on  a  donné  ,  par  l'enfumage,  la  couleur  que  nous  venons 
de  désigner.  Le  plomb  renferme  quelquefois  de  Targent  qu'on  ne 
se  donne  pas  la  peine  d'en  extraire.  La  présence  de  ce  métal  a  pu 
avoir  une  influence  dans  les  résultats  offerts  par  le  plomb  regardé 
comme  pur.  La  ressemblance  de  couleur,  de  tons,  qu'offrent  les 
lustres  cantharides  et  de  litharge,  semble  confirmer  cette  hypo- 
thèse. 

Ces  lustres,  comme  tout  ce  qui  a  beaucoup  d'éclat  sans  être 
cher,  ont  été  très  en  vogue,  très-recherchés  dans  certains  mo- 
ments*, mais  quand,  par  la  facilité  qu'on  a  de  les  obtenir,  le  com- 
merce en  a  été  inondé,  on  ne  les  a  plusdemandcs,  et  ils  sont  d'au- 
tant plus  facilement  tombés  dans  l'oubli  qu'on  a  remarqué  qu'ils 
conser\'ent  peu  de  temps  leur  éclat,  qu'ils  se  salissent  et  même 
s'enlèvent  facilement. 


CHAPITRE  III. 
PRÉPARATION  ET  APPLICATION  DES  COULEURS. 

Article  I*'.  —  mÉPAIlATION  MÉGANIQUE  DES  COULEURS. 

§  1.  — Trilurage  des  couleurs. 

Quand  la  couleur  est  préparée  et  faite  ,  comme  nous  l'avons 
dit,  il  reste  encore,  avant  de  la  mettre  entre  les  mains  de 
l'artiste,  à   lui  faire  subir  une  dernière  opération  qui  exige 
II.  39 
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bien  des  précautions ,  sans  lesquelles  on  gâterait  la  meilleure 
couleur-,  car,  ainsi  qu'on  l'a  vu  ,  beaucoup  de  couleurs  sont  des 
matières  vitreuses  assez  dures,  qui  doivent  être  à  Tabri  de  i'umo- 
duction  de  toute  matière  colorante  durcissante  ou  fondante. 

La  tritur5)tion  qui  précède  le  broyage  se  feit  dans  un  mortier 
de  porcelaine-biscuit,  qu'il  faut  tenir  bien  propre;  il  est  même 
bon  d'en  avoir  plusieurs ,  pour  triturer  séparément  les  couleurs 
délicates.  On  peut  se  ser\'ir  d*un  mortier  d'agate ,  ce  qui  est  en- 
core préférable.  On  concasse  d'abord  la  matière  avec  le  pilon  que 
Ton  couvre  d'une  toile  pour  arrêter  les  éclats  qui  se  trouveraient 
perdus  ;  puis  on  brise  les  fragments  ainsi  formés  en  \es  écrasant 
contre  le  fond  du  mortier. 

§  2.  —  Broyage  des  œuleurs* 

ÏAX  couleur  ainsi  triturée  doit  être  réduite  ensuite  à  l'éUt  de 
poussière  impalpable  à  Taide  du  broyage. 

L'opération  d'un  bon  bmyage  est  toujours  importante  sous  les 
rapports  de  conservation  du  ton  ,  de  la  fusibilité  voulue  dans  la 
couleur  et  sous  celui  de  la  plus  ou  moins  grande  ténuité.  Elle 
sera  de  la  plus  gninde  importance  dans  ce  que  nous  appelons  la 
peinture  d'art.  Le  succès  d* un  ouvrage  d'art  peut  dépendre  de  la 
grande  et  égale  finesse  de  toutes  les  couleurs  qu'on  y  emploie 
et  de  leur  pureté  :  p;ir  conséquent ,   les  moyens  les   plus  sûrs 
d'atteindre  ces  conditions  doivent  être  employés ,  quelle  qu'en 
si>il  la  ilopense.   Le  succès  d'une  œuvre  de  mérite  et  de  prix 
couvrira  de  reste  les  frais.  Mais  dans  la  peinture  ordinaûre  sur 
porcelaine  conuuerciale,  les  premières  considérations,  sans  être 
aussi  unpintantes .  ne  sont  pas  cependant  à  négliger  entièrement. 
Ov.  le  temps  qu'elles  demandent  entrant  pour  beaucoup  dans  le 
prix  de  la  couleur ,  on  a  dû  chercher  des  moyens  mécaniques 
|)our  l'abréger. 

On  a  donc  construit  des  moulins  propres  à  broyer  suflSsanunent 
beaucoup  de  couleur  à  la  fois. 

Ces  moulins  peuvent  être  faits  avec  des  substances  diverses; 
mais,  quelque  durs  qu*ils  soient,  ils  finissent  toujours  par  s'u* 
ser ,  et  les  particules  très^ies  qui  se  détachent  se  niélent  à  la 
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couleur  dont  elles  modifient  la  fusibilité.  Le  biscuit  de  porce- 
laine ,  le  verre  dur  et  le  verre  tendre  dit  crictal  sont  les  matières 
employées.  Ces  deux  dernières  substances  sont  celles  qui  se  rap- 
prochent le  plus  par  leur  composition  de  celle  des  couleurs  vitri- 
liables,  et  s'il  en  entre  quelques  particules  dans  la  couleur 
broyée ,  les  défauts  qu'elles  peuvent  amener  sont  beaucoup  moins 
saillants,  i.c  cristal  peut  attendrir  les  couleurs  plus  que  le  verre  dur 
ne  peut  les  durcir,  en  sorte  que  celui-ci  nous  paraîtrait  d'autant 
plus  préférable  qu'on  peut  donner  maintenant  au  verre  une  du- 
reté presque  égale  à  celle  de  la  porcelaine. 

On  a  fait  à  Sèvres  des  moulins  en  porcelaine  dont  les  formes  et 
l'usage  ont  fort  bien  rempli  leur  destination  :  nous  en  donnons 


ici  la  ligui 


MOo. 


A  est  un  vase  cy- 
lindrique qui  reçoit 
la  meule  et  les  sub- 
stances à  broyer; 
son  fond  s'élève 
vers  Je  centre  en 
une  saillie  arrondie 
ou  conique  C  qui 
forme  avec  la  par- 
tie inférieure  de  la 
paroi  un  large  sil- 
lon dans  lequel  la 
meule  se  meut  :  la 
meule  DB  est  un  cy- 
lindre en  porce- 
laine qu'on  place 
dans  le  vase  précé- 
N*  105  dent  et  qu'il  sur- 

passe en  hauteur  A  représente  le  fond  du  sillon  dont  on  voit 
une  face  par  laquelle  la  couleur  s'introduit  dans  l'espace  entriï 
le  mortier  et  la  meule.  La  partie  supérieure  de  cette  meule  est 
plane  et  reçoit  à  demeure  un  disque  de  plomb  P  ou  de  tout 
autre  métal  qui  augmente  son  poids  et  auquel  est  attachée  uno 
manivelle  M  qui  donne  le  mouvement  k  tout  le  systèm 
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M.  Honoré  a  fait  construire  un  moulin  sur  les  mêmes  principes, 
mais  il  a  préféré  la  glace  à  la  porcelaine,  aimant  mieux  attendrir 
les  couleurs  que  de  risquer  de  les  durcir.  Le  fond  plane  est  en 
glace,  et  la  meule,  en  verre  dur  de  bouteille,  est  échancrée comme 
les  meules  des  moulins  à  broyer  les  matières  dures.  Ce  moulio 
fait  gagner  les  7/8  du  temps  sur  le  broyage  à  la  molette. 

Pour  se  servir  de  ce  moulin ,  on  introduit  la  couleur  sur  le 
fond  ou  meule  gisante ,  puis  on  l'arrose  d'eau  et  on  met  la  meule 
en  mouvement.  Ces  moyens  de  broyage  offrent  toujours  sur 
celui  de  la  molette  l'avantage  de  broyer  à  la  fois  une  plus 
grande  quantité  de  matière  ;  mais  ils  donnent  une  ténuité  moins 
grande ,  qui  ne  suffirait  pas  pour  les  couleurs  destinées  à  la  pein- 
ture d'art.  Pour  ces  couleurs,  on  commence  le  broyage  dans  les 
moulins  et  on  le  finit  sur  des  glaces. 

Les  glaces  dont  on  se  sert  sont  des  plaques  carrées  d'une  assex 
grande  épaisseur  et  sans  bulles ,  parfaitement  planes  et  dépolies; 
elles  doivent  être  tenues  très-propres,  et  à  la  rigueur  il  en  fiiu- 
drait  une  pour  chaque  couleur  d'une  teinte  délicate.  Si  Ton  n'en 
a  pas  une  assez  grande  quantité ,  il  faut  nettoyer  la  glace  avec  du 
sable  ou  du  felspath  jusqu'à  ce  que  la  poudre  de  la  substance 
employée  sorte  parfaitement  blanche. 

Les  molettes  dont  on  fait  usage  pour  écraser  la  matière  sur  la 
glace  sont  en  verre  dur  ou  en  porcelaine;  elles  s'écaillent  souvent 
sur  les  bords,  il  faut  enlever  les  éclats,  qui  en  se  mêlant  à  la 
couleur,  en  altéreraient  la  fusibilité. 

Pendant  que  l'on  broie  la  couleur  humide  sur  la  glace,  il  est 
nécessaire  pour  atteindre  toutes  les  parties  de  les  ramener  sans 
cesse  vers  le  milieu  de  la  glace;  on  le  fait  avec  des  couteaux  à 
paletle;  il  faut  avoir  égard  à  leur  nature,  et  être  sobre  de  leur 
usage,  qui ,  répété  souvent ,  dénature  une  couleur.  Les  couteaux 
peuvent  être  faits  de  matières  différentes  ;  on  en  fait  en  acier,  en 
corne  et  en  ivoire.  Les  couteaux  d'acier  sont  ceux  qui  nous  sem- 
blent préférables;  ils  s'usent  difficilement ,  quand  on  ne  s'en  sert 
qu'autant  qu'il  le  faut;  ils  sont  durs,  et  s'ils  cèdent  quelque 
chose  à  la  couleur,  ce  ne  peut  être  que  des  traces  d'oxyde  de 
fer,  qui  ne  sont  qu'un  léger  inconvénient,  même  pour  les  tons 
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frais ,  comme  les  jaunes  clairs  dans  la  composition  desquels  il  en 
entre  déjà. 

Les  couteaux  en  corne  ou  en  ivoire ,  généralement  préférés  par 
les  artistes,  nous  semblent  d'un  emploi  plus  dangereux.  Ils 
s'usent  plus  promptement  que  les  couteaux  d'acier,  et  la  grande 
quantité  de  phosphate  de  chaux  qu'ils  renferment  durcit  les  cou- 
leurs et  s'oppose  à  ce  qu'elles  prennent  un  glacé  brillant. 

Tels  sont  les  moyens  et  précautions  à  prendre  pour  obtenir 
une  bonne  couleur  prête  à  être  employée  dans  la  peinture 
d'art;  elles  ne  sont  pas  toutes  indispensables  dans  la  décoration  des 
poteries  ordinaires  ou  communes,  quoiqu'il  y  ait  toujours  un 
grand  avantage  à  y  avoir  égard. 

Il  y  a  bien  d'autres  sortes  de  matières  et  de  moulins  propres  à 
broyer  assez  bien  et  promptement  toutes  sortes  de  couleurs ,  mais 
nous  ne  parlons  ici  que  des  couleurs  vitrifiables  destinées  aux 
peintures  sur  faïence  et  sur  porcelaine ,  qui  exigent,  comme  on 
vient  de  le  dire,  des  précautions  qu'on  n'a  pas  besoin  de  prendre 
pour  les  couleurs  vitrifiables  propres  à  remaillage  en  grand  et  à  la 
mise  en  fond  des  différentes  matières  qu'on  veut  recouvrir  d'un 
enduit  vitrifiable,  tels  que  les  cadrans,  les  grands  vases  de  dé- 
coration, les  carreaux  de  pavage  ou  de  revêtement,  etc.  Le 
broyage  en  grand  de  ces  couleurs  rentre  dans  le  procédé  du 
broyage  des  matières  .dures  décrit  livre  I,chap.  ii,sect.  2, p.  96. 

Akt.   II.  —APPLICATION  DES  COULELTIS  ET  MÉTAUX. 

La  couleur ,  réduite  en  poudre  d'une  ténuité  extrême  par  les 
moyens  mécaniques  que  nous  venons  d'indiquer  ,  est  toute  prête 
à  être  appliquée  sur  les  Poteries  qu'elle  doit  décorer.  Il  faut  ou 
la  délayer  avec  une  substance  qui  permette  de  l'employer  avec 
fiicililé  et  qui  lui  fasse  contracter  avant  la  cuisson  une  certaine 
adhérence  sur  la  pièce ,  ou  recouvrir  cette  pièce  d'un  enduit 
visqueux  qui  retienne  les  couleurs  qu'on  répandra  en  pous- 
sière sur  sa  surface. 


614  DÉCORATION   DES  P0TEBIB8. 

§  1 .  —  Des  Délayants. 

Les  substances  que  nous  appellerons  délayants  doivent 
sitist'uire  à  plusieurs  conditions,  qui  limitent  à  un  très-petit 
nombre  celles  qu'il  convient  de  choisir. 

L'eau  serait  peut-être  celle  de  toutes  ces  matières  qu'il  fau- 
drait préférer;  elle  disparaît  sans  résidu  à  la  chaleur  à  laquelle  se 
fixent  les  couleurs ,  et  si  Ton  atteint  cette  température  avec  mé- 
nagenf)ent ,  elle  se  dissipe  en  totalité  sans  causer  le  moindre  acci- 
dent. Mais  quand  la  couleur  est  sèche  ,  la  peinture  n'a  contracté 
aucune  espèce  d'adhérence  avec  la  pièce  sur  laquelle  on  Ta  ap- 
pliquée et  tout  effet  a  disparu  ^  les  tons  rentrent  les  uns  dans 
les  autres  -,  en  second  lieu ,  les  retouches  sont,  sinon  impossibles, 
du  moins  fort  difficiles  à  faire. 

On  remédie  assez  bien  au  premier  de  ces  défauts  en  ajoutant 
à  l'eau  dont  on  se  sert  un  peu  de  gomme  ou  de  sucre.  On  s'est 
longtemps  servi  de  ces  délayants  pour  la  peinture  sur  porcelaine 
tendre  dont  les  fondants  étaient  toujours  du  plomb.  Mais  on  ne 
peut  employer  à  la  gomme  les  couleurs  dans  le  fondant  desquelles 
il  entre  beaucoup  de  borax. 

Néanmoins,  on  a  remarqué  que  les  filets  en  couleur  soit  verts, 
soit  hlous,  qui  ne  pouvaient  se  faire  à  l'essence  que  lentement  et 
imparfaitement,  s'exécutaient  beaucoup  mieux  et  plus  prompte- 
ment  lorsqu'on  avait  délayé  les  couleurs  à  Teau  gommcîe. 

Quand  au  second  inconvénient ,  celui  qui  est  relatif  aux  re- 
touches ,  on  n'a  pu  le  faire  disparaître  entièrement  par  aucun 
moyen ,  et  c'est  cette  considération  qui  a  fait  remplacer  aujour- 
d'hui, dans  presque  tous  les  cas,  l'eau  gommée  ou  sucrée,  par 
l'essence  de  térébenthine  mêlée  d'un  peu  d'essence  grasse. 

Toutes  les  essences  de  térébenthine  ne  peuvent  être  employées 
concurremment.  Il  est  nécessaire  qu'elles  aient  été  distillées  deux 
lois,  c'est  une  condition  indispensable  pour  qu'elles  soient  entiè- 
.-tirnent  dépouillées  de  toute  trace  de  résine.  Cette  résine  n^étant 
pas  volatile,  donne  à  la  chaleur  rouge  un  dépôt  charbonneux 
pouvant  revivifier  l'oxyde  de  plomb  qui  entre  dans  la  composi- 
tion du  fondant. 
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L'essence  grasse  que  Ton  ajoute  à  Tessence  distillée ,  pour  fa- 
ciliter remploi  de  la  couleur ,  doit  être  aussi  convenablement 
préparée-,  c'est  parla  simple  exposition  à  l'air  de  l'essence  distillée 
mise  en  couches  minces  dans  des  vases  plats  pendant  plusieurs 
jours,  qu'on  se  procure  de  bonne  essence  grasse.  Cette  essence 
mêlée  en  toute  proportion  avec  Tessence  de  térébenthine , 
doit  s'y  dissoudre  5  l'expérience  a  démontré  qu'elle  ne  se  dis- 
sout bien  que  dans  une  essence  chimiquement  identique  à  celle 
dont  elle  provient;  le  mieux  est  de  se  servir  de  la  même  essence 
que  celle  qu'on  a  transformée  en  essence  crasse. 

De  quelque  manière,  du  reste ,  qu'ait  été  préparée  cette  essence 
grasse ,  il  convient  de  n'en  mettre  que  la  quantité  nécessaire  pour 
faciliter  remploi  -,  l'essence  grasse  de  lavande  doit  être  entièrement 
rejetée ,  elle  donne  trop  de  charbon  qui  enlève  de  l'oxyde  de 
plomb  au  fondant  et  empêche  la  couleur  de  briller.  Ce  défaut, 
pour  l'usage  ^ui  nous  occupe ,  devient  au  contraire  une  qualité 
précieuse  pour  l'application  des  lustres  métalliques  ;  cet  excès 
de  carbone  ou  revivifie  les  métaux ,  ou  s'oppose  à  leur  oxydation 
pendant  la  fusion  du  fondant  qui  les  fait  adhérer.  Si  l'huile  grasse 
de  lavande  est  à  rejeter  pour  l'application  des  couleurs  vitrifiables, 
il  n'en  est  pas  de  même  de  l'huile  essentielle  qui  dans  plusieurs 
circonstances  rend  de  grands  services  ;  moins  volatile  que  l'es- 
sence de  térébenthine,  elle  la  maintient  fraîche  pendant  plus 
longtemps.  Pour  les  fonds  larges,  qui  occupent  toute  une  zone 
horizontale  sur  de  grands  vases ,  et  qui  doivent  être  bien  étendus 
et  bien  unis,  il  faut  éviter  que  la  partie  faite  la  première  soit  sèche 
quand  on  vient  raccorder  avec  elle  le  restant  de  la  zone.  Le  pu- 
tois, dont  il  faut  se  servir  pour  étendre  la  couleur  bien  unifor- 
mément ,  n'agirait  plus  sur  la  partie  sèche  ;  on  l'empêche  de  se 
dessécher  trop  vite  en  ajoutant  dans  l'essence  de  térébenthine , 
dans  laquelle  on  a  délayé  la  couleur ,  un  peu  d'huile  essentielle 
de  lavande. 

L'huile  vierge  d'olive  a  été  quelquefois  employée  pour  la  pein- 
ture sur  porcelaine ,  et  Test  toujours  pour  la  peinture  sur  émail. 
Quand  elle  est  fraîche  elle  n'a  qu'un  inconvénient ,  c'est  celui  de 
se  maintenir  liquide  jusqu'à  la  cuisson  de  la  pièce  sur  laquelle  on 
l'applique*,  les  huiles  de  noix,  de  pavots,  de  noisettes,  quand 
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elles  sont  fraîches,  sont  bonnes  ,  elles  sèchent  spontanément  en 
peu  de  jours  *,  mais  quand  elles  sont  rances ,  elles  font  relever  et 
écarter  les  couleurs. 

§  2.  — Des  Mordants. 

On  appelle  mordants  les  substances  poissantes  qu'on  met 
sur  les  pièces  et  qui  sont  destinées  à  y  retenir  les  poussières  co- 
lorantes qu'on  y  place  par  saupoudration. 

Ces  mordants  étaient  autrefois  d'une  composition  difficile  et 
compliquée.  On  y  faisait  entrer  des  bitumes  ,  de  l'ail,  on  les  fai- 
sait bouillir  sur  de  la  litharge.  Quoique  beaucoup  simplifiée ,  leur 
préparation  exige  cependant  une  grande  habitude  de  manipula- 
tion et  surtout  un  tact  particulier  pour  atteindre  le  degré  de  vis- 
cosité qui  leur  convient. 

L'huile  de  lin  est  d'un  fréquent  usage  dans  la  pose  des  fonds 
au  tamis  ou  par  saupoudration.  L'huile  de  noix  lui  est  cependant 
préférable.  On  les  fait  chauffer  jusqu'à  ce  qu'elles  deviennent 
poissantes,  on  y  ajoute  toujours  un  peu  de  litharge  en  les  fai- 
sant cuire ,  pour  les  rendre  plus  siccatives.  On  les  étend  ensuite 
au  pinceau  sur  la  pièce  que  l'on  veut  décorer ,  comme  nous  le 
dirons  dans  le  chapitre  suivant. 

La  présence  de  Tail  et  de  Toignon  pour  donner  à  ces  mordants  one 
puissante  viscosité ,  est  un  fait  des  procédés  anciens ,  qui  n'est  peut-être 
pas  à  rejeter  sans  examen.  Cette  considération  nous  engage  à  donner  la 
composition  de  deux  des  mordants  des  plus  estimés.  Le  premier  por- 
tait à  Sèvres,  vers  1750,  le  nom  de  mordant  de  frère  Hippolyte  pour 
Tor  ;  il  a  été  vérifié  par  Hcllot  et  consigné  dans  son  registre. 

On  prenait  cinq  gousses  d'ail  et  autant  d'oignon  blanc  que  Ton  cou- 
pait en  petits  morceaux  et  qu'on  faisait  digérer,  bouillir  pendant  en?i- 
ron  8  heures  et  réduire  à  Tétat  d'une  matière  sirupeuse  dans  environ  un 
litre  de  vinaigre  blanc. 

Le  second  mordant,  destiné  aussi  à  l'or  et  surtout  aux  fonds  sur  porce- 
laine tendre,  a  une  tout  autre  composition.  On  fait  bouillir  dans  parties 
égales  d'essence  de  térébenthine  et  d'huile  grasse,  un  huitième  du  poids 
des  deux  essences ,  d'asphalte  qu'on  nomme  aussi  momie;  on  suspend 
dans  ce  liquide,  pendant  qu'il  bout ,  un  morceau  de  linge  renfermant 
environ  le  double  de  litharge,  et  le  mordant  est  fait. 
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CHAPITRE  IV. 
POSAGE ,  EMPLOI  ET  POSITION  DES  COULEURS 

SUR  LES  POTERIES. 

Les  couleurs  vitrifiables  et  les  métaux  divisés  dont  on  orne 
les  Poteries  sont  d'un  emploi  très-diflBcile  ;  ils  sont  ce  qu'on  ap- 
pelle, en  termes  d'art,  courts  et  lourds^  on  a  donc  dû 
chercher  tous  les  moyens  de  les  employer  plus  facilement  et 
avec  succès. 

La  manière  dont  on  place,  dont  on  pose  et  dont  on  emploie  les 
couleurs  vitrifiables  sur  les  Poteries  présente  beaucoup  de  consi- 
dérations très-importantes. 

Nous  devons  examiner  leur  position  par  rapport  au  biscuit  (*) 
de  la  Poterie  et  à  sa  glaçure ,  la  manière  de  les  poser  et  de  les 
employer,  et  les  moyens  ainsi  que  les  instruments  convenables 
pour  ces  opérations. 

Les  couleurs  préparées  chimiquement  et  mécaniquement , 
comme  on  vient  de  le  décrire  aux  chapitres  précédents ,  doivent 
être  rendues  adhérentes  sur  la  surface  mate  du  biscuit  ou  sur  la 
surface  luisante  de  la  glaçure,  avant  d'y  être  définitivement 
fixées  par  le  feu  qui  les  vitrifie.  11  faut  pour  y  parvenir  ou  que 
la  couleur  soit  délayée  dans  un  liquide  simplement  aqueux,  lors- 
qu'il s'agit  de  l'étendre  sur  la  surface  matte  du  biscuit  ou  du  dé- 
gourdi ,  ou  qu'elle  y  soit  retenue  par  un  enduit  visqueux  lorsqu'il 
s'agit  de  l'appliquer  sur  la  surface  luisante  de  la  glaçure,  soit  que 
cet  enduit  ait  été  étendu  préliminairement  sur  cette  surface  de 
manière  à  y  retenir  la  couleur  et  la  poudre  dont  on  la  saupoudre, 
soit  que  la  couleur  ait  été  délayée  préalablement  dans  ce  liquide. 
Dans  le  premier  cas  on  appelle  le  liquide  visqueux  mordant, 
et  dans  le  second  nous  l'avons  nommé  délayant. 

(*)  Nous  sommes  obligé  de  nous  servir  de  cette  mauvaise  expression  parce 
qu'il  n'y  en  a  pas  d'autre  pour  désigner  la  pâte  de  la  Poterie  en  tota!ité  ou  en 
partie  cuite  sans  avoir  encore  reçu  la  glaçure.  Mais  nous  avons  cru  devoir  rap- 
peler ici  sa  signification. 
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§  2.  —  Posage  au  putoU* 

lorsqu'au  lieu  d'orner  les  Poteries  de  peintures  proprement 
dites ,  on  veut  donner  une  couleur  uniforme  à  une  pièce  ou  à 
une  surface  étendue  de  cette  pièce,  il  faut  mettre  la  couleur  le 
plus  également  possible  -/on  n'y  parviendrait  pas  avec  le  secours 
du  seul  pinceau  ;  toutes  les  reprises  reparaîtraient  et  l'on 
n'aurait  un  fond  uni  qu'avec  beaucoup  de  peine.  Après  avoir 
graissé,  essence  la  couleur  convenablement,  et  l'avoir  même 
laissé  dans  cet  état  pendant  quelque  temps  dans  un  endroit 
chaud ,  pour  qu'elle  se  graisse  encore  un  peu ,  on  Tétend  sur  la 
pièce  avec  un  pinceau  ordinaire;  quand  on  Ta  étendu  le  plus 
également  possible ,  on  prend  un  autre  pinceau ,  beaucoup  plus 
gros  que  le  premier,  et  dont  les  poils  se  terminent  tous  par  un 
plan  perpendiculaire  à  la  monture  ,  de  manière  à  lui  donner  la 
forme  d'une  brosse.  C'est  ce  pinceau  qu'on  nomme  Putois. 
Tamponnant  avec  cette  espèce  de  brosse  la  couleur  étendue  sur  la 
pièce,  on  en  rend  l'épaisseur  parfaitement  égale  partout,  et  Ton 
fait  disparaître  toutes  les  taches  du  premier  posage  au  pinceau. 
Cette  opération  s'appelle,  poser  les  fonds  de  couleur 
au  Putois. 

I.es  putois  peuvent  être  de  différentes  grosseurs  ;  il  y  en  a  de 
petits,  de  moyens  et  de  gros.  Les  petits  servent  dans  la  peinture 
d'art  à  égaliser  une  teinte  un  peu  large ,  telle  qu'un  ciel ,  et  à  faire 
passer  insensiblement  une  teinte  dans  une  autre.  Les  forts  sont 
réservés  pour  la  pose  des  grands  fonds. 

Dans  ce  genre  d'application  il  faut  que  les  couleurs  soient  em- 
ployées plus  grasses  que  dans  la  peinture  d'art ,  pour  que  chaque 
point  formé  par  chaque  poil  du  Putois  puisse  se  rasseoir  et  s'é- 
tendre en  une  surface  unie  avec  ceux  qui  l'environnent.  C'est 
surtout  indispensable  pour  que  le  raccord,  entre  le  commence- 
ment et  la  fin  d'une  zone  un  peu  grande,  puisse  se  faire  fa- 
cilement. 

Pour  que  les  fonds  soient  bien  beaux  et  très-égaux,  il  faut 
presque  toujours  les  mettre  à  deux  couches.  Il  faut  encore  que 
la  couleur  ne  renferme  aucune  humidité,  sans  cela  elle  pelotte. 
On  doit  aussi  éviter  avec  soin  toute  poussière  ;  les  petits  corps 
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qui  la  composent  réunissant  autour  d'eux  plus  de  couleur,  pro- 
duiraient sur  le  fond  des  épaisseurs  qui  font  des  taches,  et  qui 
sont  très-disposées  à  s'enlever  par  écailles. 

On  remarque  que  les  couleurs  ainsi  posées  brillent  plus  diffid- 

lement  que  les  autres. 

• 

§  3.  —  Posage  au  mordant. 

Il  y  a  certaines  couleurs  qui ,  pour  produire  leur  efifet ,  deman- 
dent à  être  mises  à  une  assez  grande  épaisseur ,  ou  qui  par  leur 
nature  vitreuse ,  ne  pourraient  pas  être  étendues  également  au 
moyen  du  putois. 

On  pose  ces  fonds  de  couleur  par  le  procédé  du  mordant.  La 
couleur  n'a  pas  besoin  ici  d'être  broyée  aussi  finement  que 
quand  il  s'agit  de  peinture  d'art  applicable  au  pinceau.  Elle  doit 
être  parfaitement  sèche. 

On  enduit  la  pièce  sur  laquelle  on  veut  la  placer  avec  une 
couche  mince  de  ce  qu'on  appelle  un  Mordant  5  c'est  comme  on 
Ta  dit  plus  haut  (p.  6 1 6),  une  huile  grasse  rendue  visqueuse  en  la 
chauffant  avec  de  la  litharge.  Cette  huile  se  pose  par  le  procédé 
du  pinceau  ou  du  putois ,  et  comme  elle  est  colorée  d'elle-même 
on  peut  rétendre  également. 

Lorsque  la  pièce  ou  la  partie  de  la  pièce  qui  doit  recevoir  la 
couleur  a  été  recouverte  du  mordant ,  on  prend  la  couleur  broyée 
et  bien  sèche ,  on  la  met  dans  un  tamis  dont  la  soie  a  une  finesse 
déterminée  et  Ton  saupoudre  cette  couleur  sur  la  pièce  5  elle  s'at- 
tache sur  les  seules  parties  enduites  de  mordant  :  on  nettoie  le 
reste  de  la  pièce  de  la  poussière  de  couleur  qui  peut  y  être 
restée. 

Ce  procédé  s'emploie  principalement  pour  le  posage  des  fonds 
au  grand  feu. 

Art.   II. —  position  DES  COULEURS  ET  PROCÉDÉS  PARTICUL.IBRS 

DE   POSAGE. 

Nous  avons  traité  à  l'article  précédent  des  moyens  différents  de 
poser  les  couleurs,  sans  avoir  égard  ni  à  la  couleur,  ni  à  la  posi- 
tion qu'on  lui  donne  dans  le  corps  de  la  Poterie.  Ces  positions 


POSITION    DES  COULEURS.    PATES  COLORIÉES.  621 

ont  cependant  une  assez  grande  influence  sur  la  composition  de 
la  couleur  et  sur  la  manière  de  la  poser. 

On  peut  introduire  la  couleur  danslapâte  même  et  la  colorer 
ainsi  ^  on  peut  la  placer  sur  la  pâte  soit  crue,  soit  en  partie,  soit 
en  totalité  cuite.  On  peut  la  placer  dans  la  glaçure  même  ou  sur 
laglaçure,on  peut  enfin  vouloir  ne  placer  la  couleur  que  dans 
certaines  places  et  laisser  le  reste  de  la  pièce  sans  couleur. 

Ce  sont  les  divers  moyens  employés  pour  obtenir  ces  résultats 
que  nous  allons  examiner. 

§  1 .  —  Position  dans  la  pâte  ou  coloration  des  pâtes 

céramiques. 

Toute  couleur,  introduite  dans  la  pâte,  est  d'autant  plus  dé- 
veloppée et  plus  vive ,  que  la  cuisson  de  la  pâte  approche  davan- 
tage de  la  vitrification  ;  mais  les  oxydes  colorants  rendant  les  pâ- 
tes plus  fusibles,  les  moyens  de  coloration  sont  d'autant  réduits 
que  les  pâtes  sont  destinées  à  cuire  à  une  plus  haute  température. 

Aussi  de  toutes  les  pâtes ,  celle  qui  offre  le  moins  de  ressour- 
ces aux  variétés  de  coloration  est  la  porcelaine  dure.  Sa  colora- 
tion, belle  et  constante,  se  réduit  presque  au  bleu  pâle  par  le 
cobalt,  oxyde  très-colorant  en  petite  quantité.  Mais,  en  modifiant 
un  peu  la  composition  de  cette  pâte ,  nous  sommes  parvenu  à 
obtenir  des  pâtes  de  porcelaine  de  couleurs  assez  variées,  savoir  : 
du  bleu  assez  foncé,  du  vert ,  du  vert  bleuâtre,  du  noir,  un  ton 
jaune  pâle  et  une  teinte  rosée  à  divers  degrés  d'intensité.  Les 
oxydes  colorants  sont  ceux  de  chrome,  de  cobalt,  de  fer  et  de 
manganèse,  de  titane,  et  le  précipité  pourpre  de  Cassius.  On  se 
rapproche  alors  de  la  composition  des  pâtes  de  grès^-cérames  ,  de 
faïences  fines  et  de  la  porcelaine  tendre  :  Poteries  dont  les 
pâtes  sont  susceptibles  de  prendre  à  peu  près  toutes  les  cou- 
leurs ,  et  de  les  présenter  avec  d'autant  plus  de  vivacité  et  -de 
pureté,  que  leur  composition  est  plus  vitreuse.  Aussi  la  porcelaine 
tendre ,  qui  renferme  les  éléments  du  verre ,  et  les  grès  fins  an- 
glais qui  s'en  rapprochent  beaucoup  sous  le  rapport  de  la  compo- 
sition ,  sont-ils  les  Poteries  qui  offrent  les  couleurs  les  plus  variées 
et  les  plus  vives.    (Voir  Additions,  t.  11,  p.  790.) 
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Lorsque  ces  pûtes  ne  sont  pas  assez  vitreuses  par  elles-mêmes, 
les  oxydes  colorants  doivent  y  être  introduits  à  l'état  de  fritte. 

La  coloration  des  pâtes  de  fiEdfence  fine  et  des  grè&-cërames  fins, 
étant  fondée  sur  des  compositions  qui  sont  à  peu  près  les  mêmes, 
nous  réunirons  ces  prescriptions. 

On  ne  colore  guère  qu'en  rouge  carmélite,  en  noir  et  en  jaune 
les  faïences  fines.  C'est  à  Sarreguemines  qu'on  fait  ces  jolies  pâtes 
dont  on  a  donné  Ténumération  page  i4o. 

On  a  donné ,  à  Tarticle  des  grès-cérames ,  page  210,  la  compo- 
sition des  pâtes  noires ,  et  à  la  page  a35 ,  celle  des  grès  fins,  gris 
de  lin,  bleu  pâle  (^),  vert  foncé,  vert  pâle,  vert  bleuâtre,  noir  pur 
et  brun. 

11  ne  nous  reste  donc  plus  qu'à  bire  connaître  les  procédés  de 
quelques  colorations  de  certains  ordres  de  Poteries  dont  il  n'a  pas 
été  question  à  leur  article  savoir  :  de  la  porcelaine  dure 
et  des  porcelaines  tendres. 

Pâtes  colorées  pour  porcelaine  dore  et  ^rèe- 

cérames  fins. 

On  prépare  une  pâle  blanche  particulière  A  ,  en  prenant  : 

Argile  de  kaolin  caillouteux 48 

Argile  plastique  pure  et  blanclie 16 

Sable  quarzeuz  pur 16  )  loo 

Couverte  de  porcelaine 16 

Carbonate  de  cbauz 4 

C'est  la  base  de  la  plupart  des  pâles  de  couleurs  qui  vont  suivre  : 

P4tes  blenei. 

Pâte  A 89      70  ) 

Bleu,  dit  de  grand  /ini  (  V.  sa  préparation,  p.  587  ).    10      20  [  100 
Argile  plastique  blancbe 0      10  ) 

Ces  pâtes  plastiques  blanches  restent  bleues  sous  la  couverte  de  por- 
celaine. 

P4te  bleue  pâle  dite  Agate. 


Pâte  A 05 

Ox}de  de  eobalt 5 

Autre  pluf  foncée 

Pâte  A 90 

Oiyde  de  cobalt 10 


jlOO. 
I  100 
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II  faal  mélanger  l'oxyde  bien  intimement  par  les  procédés  ordinaires. 
Cette  pâte ,  mise  en  couverte ,  a  le  ton  des  calcédoines  gris-bleuàtre. 

P4te  verte. 

PAte  A 85        85  \ 

Bleu  pour  fonds  zu  grand  feu 5        10>  100 

Oxyde  de  chrome 10         5  ) 

Ces  pâtes  sont  d'un  beau  vert ,  et  elles  conservent  ce  ton  même  après 
avoir  été  mises  en  couverte. 

P4te  vert  bleuâtre* 

On  peut  faire  une  belle  pâte  vert-bleuâtre  en  composant  un  oxyde. 
V.  comme  il  suit: 

Oxyde  de  chrome 50 

Carbonate  de  cobalt 25^  100 

Carbonate  de  zinc 25 


llOO 


On  prend  pour  faire  la  pâte  : 

De  la  pâte  A QO        05 

De  Toxyde  V 10         5 

Ces  pâtes  vertes ,  quand  elles  ne  sont  pas  sous  glaçure ,  ont  une 
teinte  vert-bleuâtre  pâle ,  mais  qui  devient  vive  et  franche  quand  elles 
sont  sous  couverte. 

Pâte  bronse  verdAtre. 


Pâle  A 95 

Oxyde  de  nickel  calciné 5 

PAte  bronse  CB.  OU  vert  olive. 


jlOO 


Pâte  A 88  \ 

Oxyde  de  nickel  calcinr 10 1 100 

Oxyde  de  cobalt 2; 

On  peut  faire  varier  la  proportion  des  oxydes  suivant  le  ton  qu'on  veut 
obtenir.  Sans  couverte  cette  pâte  a  un  mat  de  bronze  qu  on  peut  enri- 
chir par  un  frottis  d*or  ;  en  couverte  elle  prend  un  vert-bronze  assez 
luisant.  Il  faut  que  la  couverte  soit  mise  peu  épaisse 

Suivant  le  feu ,  sa  température  et  sa  pureté  ,  ce  ton  vert  de  bronze 
est  quelquefois  très-beau  ;  d'autres  fois  sombre  et  salé.  Ce  sont  ces  in- 
certitudes qui  ont  fait  renoncer  à  donner  cette  couleur  aux  pâtes  de  por- 
celaine. 

PAte  brtine. 

Pâte  A 85      80  ) 

100 


Oxyde  de  fer  caidné 15      20 


I 


Il  faut  broyer  le  tout  très-intimement,  laver  la  pâte  avec  beaucoup 
d'eau ,  mettre  à  part  ce  qui  reste  en  suspension ,  rebroyer  ce  qui  s'en 
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précipite,  le  rclaver  et  ainsi  de  saite  jasqu*à  ce  qu*il  n'y  ait  plos  de 
précipité.  On  a  une  pâte  extrêmement  Gne ,  qui,  suivant  les  proportions 
(le  fer  et  de  pâle,  prend  à  sa  surface  un  ton  qui  varie  du  brun-rouge&tre 
au  brun  presque  noir,  et  qui  suivant  le  feu  donné  et  la  nature  des  in- 
grédients est  susceptible  de  bouillonner  et  même  de  fondre.  Il  ne  faat 
donc  regirder  les  proportions  précédentes  que  comme  des  indications 
et  les  modiGer  par  tâtonnements. 

Pâte  bmn-noîr. 

On  fait  une  fritte  composée  de  : 

Chromatc  de  fer ±^\ 

Oxyde  de  cobalt i4f 

Oxyde  de  manganèse 14  jlOO 

Pâte  A 58/ 

On  la  calcine  au  grand  feu  de  porcelaine  et  on  la  mélange  ensuite 
avec  la  pâte  A  en  différentes  proportions. 

Pâte  noîre. 

Pâle  A 91^0  J 

Oxyde  de  fer  calciné 5^5  l  ^qq 

Oxyde  de  cobalt  calciné 3^5  S 

Celte  pâte,  quelquefois  d'un  noir  pur,  mise  en  couche  peu  épaisse  sur 
de  la  pâte  blanche  ordinaire,  s'y  maintient  souvent  sans  gerçure  et  peut 
servir  de  fond  à  des  camées  ou  bas-reliefs  blancs  ou  d'autres  couleurs. 

La  pâle  A  mêlée  à  l'oxyde  d'urane  donne  une  pâte  d'un  beau  noir. 

Pâte  grîse. 

Pâle  A 97.5  . 

Ruthlle 2.5  )  *^ 

Cette  pâte  conserve  sa  couleur  grise  sous  la  couverte. 

Pâte  Jaune  pâle. 

Pâle  A 95 1 

Rulbile  ou  oxyde  naturel  de  titane 5  )  ^^^ 

Cette  pâle  étant  Gnement  broyée ,  devient  d*un  beau  gris  perle  quand 
elle  est  sous  glaçure. 

P4to  jaune  de  chaSr. 

Pâle  A 901 

100 


Rulhile 10 


I 


Celte  pâle  ne  conserve  celte  couleur  que  quand  on  ne  la  met  pas  en 
couverte;  elle  devient  gris  sale  quand  on  remaille. 

Pâtes  rosàtret  et  purpurines. 

C'est  à  l'aide  du  précipité  de  Cassius  qu'on  obtient  ces  teintes;  on 
prépare  une  dissolution  d'or  ,  comme  on  l'a  dit  plus  haut  (page  536) ,  on 
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mèlc  dans  celte  dissolution  la  pâte  A  qae  Ton  veut  colorer,  et  on  agite  ;  on 
verse  goutte  à  goutte  la  dissolution  d*oxyde  d*étain,  qui  précipite 
le  pourpre  ;  la  craie  ne  doit  pas  avoir  encore  été  ajoutée  à  la  pâte 
A  ;  c^est  quand  on  la  lave ,  après  l'avoir  ainsi  colorée ,  qu*on  y  ajoute  ce 
corps  en  proportion  convenable.  En  variant  les  doses  de  pourpre  et  de 
pâte  on  obtient  des  tons  très-variés.  Ils  se  conservent  assez  bien  sous  la 
couverte. 

Pâtes  colorées  poar  porcelaines  tendres  artificielles  (^). 

P4te  turquoîfe. 

Faire  une  fritte  composée  de  : 

Peroxyde  de  cuivre 5,88  \ 

Carbonate  de  soude  anhydre 17,65  S  100 

Sable  blanc 76,^7  ) 

Nota,  Si  Tonfriltaità  une  température  fort  élevée,  on  devrait  encore 
augmenter  la  quantité  d'oxyde  de  cuivre  à  cause  de  sa  grande  vo- 
latilité. 

Fritte  précédente  broyée 59,26 

Fritte  blanche  pour  porcelaine 1^,81 

Marne  lavée 11,12 

Craie 14,81 

On  fait  un  mélange  bien  intime  de  ces  matières  en  les  broyant  ensem- 
ble. On  doit  éviter  Fintrodubtion  des  matières  organiques  dans  cette 
pâte,  qui  doit n*ètre cuite  qu à  un  feu  d*oxydation. 

Pâte  d'un  vert  clair. 

Pâte  blanche  ordinaire 00  \ 

Chromate  de  plomb 5>  100 

Sable  blanc 5/ 

Bien  broyer  le  tout.  Le  sable  sert  seulement  à  durcir  la  pâte  que  le  sel 
de  plomb  rend  très-fusible.  On  peut  augmenter  la  dose  du  sable. 

L'acide  chromique  est  certainement  amené  à  l'état  d'oxyde  de  chrome 
extrêmement  divisé  ;  M.  Tribouillet  a  de  puissants  motifs  de  croire  que 
c'est  cette  grande  division  qui  donne  la  richesse  de  la  teinte.  L'oxyde 
de  chrome  n'a  jamais  fourni  un  plus  beau  résultat. 

(^)  Nous  devons  presque  tous  ces  procédés  à  M.  Tribouii. cl ,  ancien  proprié- 
taire et  directeur  chimiste  de  la  manufacture  de  porcelaine  tendre  de  St-Amand- 
Ics-Eaux ,  département  du  Nord.  Il  nous  les  a  communiqués  avec  d'autant  plus 
de  libéralité  qu'il  ne  renonce  pas  à  cette  fabrication ,  conduite  déjà  par  lu!  à  un 
haut  degré  de  perfection  ;  il  a  déposé  au  Musée  céramique  de  Sèvres  une  collec- 
tioD  de  la  plupart  des  couleurs  citées  dans  cet  article. 

II.  40 
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P4te  bleae. 

Dans  la  composition  de  fritte  blanche  ordinaire ,  on  met  1  à  4  p.  0A> 
d'oxyde  de  cobalt  :  on  fritte ,  puis  on  mélange  à  cette  fritte  la  marne , 
et  la  craie  dans  les  mêmes  proportions  que  pour  la  pâte  blanche  ordi- 
naire. 

Ménager  un  courant  d'air  dans  les  étuis  où  cuit  celte  pâte. 

P4te  violette. 

Oxyde  ou  carbonate  de  mangauèse  pur 5,55  y 

Carbonate  de  soude  anhydre 16,65 

Aiotate  de  potasse 5,55 

Sable  blanc 72,25 

Faire  fritter.  On  peut  aussi  produire  de  très-beaux  tons  en  mélan- 
geant à  cette  fritte  un  peu  d'oxyde  de  cobalt. 

Fritte  précédente 76,02  ] 

Craie X\y5ài  100 

Marnclavée 11,54] 

Les  éléments  de  cette  pâte  se  mélangent  complètement  en  les  broyant 
ensemble. 

P4te  Jaune  oîtron* 

Antimoniate  de  potasse 33,3ft\ 

Minium 50,00  >  100 

Sable  blanc 16,66; 

Faire  fritter  (  la  chaleur  du  fourneau  peut  suffire  )  et  pour  la  pâte, 
mélanger  comme  il  suit  : 

Fritte  précédente 7,14) 

Pâte  blanche  de  porcelaine  tendre 85,72 1 100 

Biscuit  de  porcelaine  blanche 7,14/ 

Faire  le  mélange  bien  intimement* 

P4te  jaune  nankin. 

Antimoniate  de  potasse 23,53 

Se«qul -oxyde  (oxyde  rouge]  de  fer 11.76 

Minium 47,06 

Sable  blanc 17,65 

Faire  fritter  à  une  température  modérée  (  celle  du  fourneau  peat  éga» 
lement  suffire). 

Fritte  précédente 7,14 

Pâte  de  porcelaine  tendre  blanche 85,7i    lOO 

Biscuit  de  pâte  de  porcelaine 7,14 

Bien  broyer  et  bien  mélanger  le  tout. 
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P4te  noire. 

On  pcul  la  faire  aTec  de  la  pâte  TÎolette  dans  laquelle  on  mélange  da 
soufre  cl  du  peroxyde  de  fer. 

Souvent  une  pièce  qui  paraît  être  en  pâte  de  couleur  n'est  pas 
colorée  dans  toute  son  épaisseur.  L'épaisseur  principale  est  en 
pâte  blanche  et  la  pâte  colorée  ne  fornne  qu'une  couche  de  2  à 
i  millim.  à  la  surface  extérieure  de  la  pièce.  C'est  ainsi  qu'ont  été 
faits  par  Wedgwood  le  vase  en  pâte  noire  et  bas-relief  blanc 
connu  sous  le  nom  de  vase  de  Portiand ,  et  un  infimonse  bol 
à  punch  qui  ornait ,  en  1802 ,  son  magasin  de  Londres  et  qu'il 
avait  fait  à  l'occasion  de  la  paix  d'Amiens.  Ces  vases  étaient  en  pâte 
blanche  de  porcelaine  tendre,  recouverte  d'une  couche  mince 
de  pâte  noire  sur  laquelle  ont  été  appliqués  le  bas-relief  et  les 
ornements  en  pâte  blanche.  C'est  ainsi  qu'on  fait  à  Sèvres  les 
camées  à  figure  blanche  sur  un  fond  de  pâte  bleue,  appliqué  lui- 
même  en  couche  mince  sur  une  base  de  porcelaine  dure  blanche. 

§  2.  —  Couleurs  sous  les  glaçures. 

a 

A.  Par  eni^obair®. 

Nous  avons  déjà  parlé  des  En  gobes  dans  le  11*  livre  (*),  mais 
les  ayant  considérées  comme  un  moyen  d'ornementation,  on  en  a 
renvoyé  la  description  au  livre  des  décorations.  Nous  allons  donc 
rassembler  ici  tout  ce  qui  concerne  cette  sorte  d'ornement. 

Il  faut  pour  qu'une  couleur  mise  sous  les  glaçures  céramiques 
devienne  glacée  et  brillante  parla  fusion  de  cette  glaçure,  que  celle- 
ci  puisse  s'y  étendre  également  et  ne  pas  s'en  détacher  pendant 
ou  après  la  cuisson;  les  oxydes  métalliques  purs  rempliraient 
très-rarement  ces  conditions  ,  lors  même  que,  comme  la  porce- 
laine, on  cuirait  la  Poterie  à  la  plus  haute  température.  11  est  donc 
nécessaire  que  toutes  les  couleurs  dont  on  veut  orner  une  pièce,  en 
les  plaçant  sous  la  glaçure,  aient  quelques  rapports  de  composition 
et  de  nature  tant  avec  la  pâte  de  cette  pièce  qu'avec  l'enduit  vi- 
treux qui  va  les  recouvrir.  Il  faut  aussi  qu'elles  aient  acquis  assex 

C)  Vol.  I,  p.  16,  30,421,  56â  et  5G3  et  vol.  II,  p.  làH. 
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(l'adhérence ,  et  dans  leurs  parties  et  avec  la  pièce ,  pour  qu'elles 
ne  puissent  pas  être  délayées  et  enlevées  par  le  pesage  de  la  gla- 
cure.  Le  procédé  particulier  qu'on  appelle  Engobage  remplit 
à  peu  près  toutes  ces  conditions. 

11  consiste  à  recouvrir  une  pâte  céramique  d'une  matière  ter- 
reuse, soit  blanche,  soit  colorée,  qui ,  par  son  opacité ,  cache  et 
semble  changer  la  couleur  de  la  pâte ,  au  point  qu'une  pièce  de 
Poterie  de  pâte  rougeâtre  ou  jaunâtre ,  peut  offrir  dans  son  inté- 
rieur, un  fond  d'un  beau  blanc,  et  à  l'extérieur  un  beau  fond 
brun-marron.  Le  vernis  qu'on  place  sur  ce  fond  lui  donne  le  glacé 
et  le  brillant  exigés. 

C'est  à  la  matière  terreuse  colorée  qu'on  donne  le  nom  d'En- 
gobe.  Cette  invention  qui  a  reçu  un  développement  remarquable 
en  Angleterre ,  a  pris  son  origine  en  Italie  vers  i3oo.  Cependant 
quelques  Poteries  égyptiennes  recouvertes  d'une  glaçure  siiico- 
alcaline,  offrent  l'application  d'un  Engobe  blanc  placé  entre  ia 
pâto  colorée  en  jaune ,   et  la  glaçure  bleu-turquoise.   Le  Musée 
céramique  de  Sèvres  possède  des  fragments  de  Poterie  arabe,  rap- 
portés par  M.  Lenormant,  et  attribués  au  XV  siècle,  dont  la  pâte 
est  très-foncée  et  qui  sont  recouverts  d'une  glaçure  transparente 
paraissant  opaque  par  un  Engobe  très-blanc  et  très-mince  ap- 
pliqué directement  sur  la  pâte  et  recevant  la  glaçure. 

Quelques  Poteries  antiques,  quoique  privées  de  glaçure,  ont  été 
nmbollies  par  des  Engobes  qui  restent  mats,  et  par  conséquent 
salissables.  Telles  sont  les  couleurs  blanche,  jaunâtre,  violâtre, 
dos  vases  grecs,  les  beaux  Engobes  blancs  des  vases  athéniens, 
les  Engobes  blanc-sale  mis  sur  quelques  vases  en  pâte  jaune 
rougeâtre  de  fabrication  romaine,  tous  mentionnés  aux  pages 
ritées  plus  haut  (page  627 ,  note  (*)  ). 

Les  Engobes  sont  essentiellement  composés  d'une  base  ter^ 
rnuHo,  argileuse,  colorée  naturellement  par  des  ocres,  ou  artifi- 
ri(!||()ment  par  divers  oxydes  métalliques.  Dans  les  premiers,  on 
n'introduit  aucune  matière  vitreuse;  on  les  emploie  tels  que  la 
naturn  les  donne;  on  se  contente  de  les  laver  et  de  les  réduire  en 
poudre  Hne  ;  mais  dans  les  engobes  colorés  par  l'introduction  de 
divorK  oxydes  métalliques,  on  a  remarqué  qu'il  faut  y  ajouter  une 
inatiùre  alcaline  pour  exalter  leur  couleur  et  leur  donner  plus 
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d'adhérence  avec  la  pièce.  On  fritte  donc  préalablement  le  mé- 
lange d'alcali,  de  sable  et  d'oxyde  :  et  c'est  cette  fritte  qu'on  intro- 
duit dans  l'argile  blanche ,  base  de  l'Engobe. 

Nous  donnons  ici  des  exemples  de  la  composition  de  quelques- 
unes  de*ces  Engobes  (*). 

Les  Engobes  uniquement   terreux,    c'est-à-dire  sans  fritte  sont  : 
Le  r  0  u  g  e ,  donné  par  Focre  jaune  calcinée. 
Le  b  r  n  n ,  donné  par  les  terres  dites  de  Sienne  ou  d'Ombre  qui  doi- 
vent cette  couleur  au  manganèse. 
Le  n  0  i  r  qui  résulte  d*un  mélange  : 

De  manganèse  calciné  et  broyé ^^Iiaa 

D*argile  blanche. - 1  ) 

Le  b  1  a  n  c  ,  qui  résulte  d*un  mélange  : 

D'argile  blanche  ou  kaolin  argileux ^^Ka 

D'oxyde  d'éiain ft  ) 

Quant  aux  Engobes  qui  renferment  des  frittes,  on  compose  d'abord  les 
frittes  vitreuses  colorées ,  et  après  les  avoir  pulvérisées,  on  les  ajoute  à 
Targile  blanche  pour  former  FEngobe. 

('  1*  Pour  la  fritte  : 

Sable 25  ) 

Bngobe  jaune.    {  Carbon,  de  Potasse 50  >  100    1 

Jaune  de  Naples 25  ) 

2"  Argile  blanche 2 

1**  Pour  la  fritte  : 

Sable 32. 

Sngobe  violet.     (  Carbonate  de  potasse G6 1 100     1 

Manganèse 2^ 

.  2"  Argile  blanche 2 

iAzur  de  cobalt 32  j 

Minium SJ  100 

Argile  blanche 65  ) 
On  ne  fritte  pas. 

Fri'te  bleue hO 

Sngobe  vert.     ^Fritte  jaune 40j  lûO 

Argile  blanche "0 


(>)  La  partie  de  la  composition  des  engobes  étant  incertaine  et  obscure  ,  nous 
avons  choisi  les  compositions  données  par  M.  Oppenhelm  ,  comme  celles  qui 
nous  ont  paru  le  plus  vraisemblables. 
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Les  Engobes  sont  plus  généralement  appliqués  sur  le  cru  que 
sur  le  biscuit*,  les  premiers  peuvent  être  simplement  terreux 
et  ne  pas  renfermer  de  fritte,  mais  il  parait  que  pour  les  autres, 
il  faut  que  la  partie  colorante  ait  été  frittée. 

Les  Engobes,  pour  être  employés,  sont  fiaemeot% broyés, 
délayés  dans  Teau  et  mis  à  l'état  d'une  bouillie  claire,  ils  y 
restent  assez  facilement  en  suspension  au  milieu  de  Targile  qui 
les  soutient. 

La  pièce  à  Engober  ayant  été  tournassée ,  on  lui  laisse  prendre 
une  ftM'meté  suffisante  pour  être  maniée  et  même  plongée  dans 
FEngobc,  sans  qu*on  ait  à  craindre  de  Vy  voir  s'y  désagréger  :  mais 
ordinairement  on  préfère  placer  TEngobe  sur  la  pièce  ou  dans  la 
pièce  si  c'est  l'intérieur  qui  doit  être  couvert.  Tantôt  on  répand 

cette  espèce  de  bouillie  sur  la  pièce, 
tantôt  on  l'y  projette  par  voie  d'insuf- 
flation. Dans  ce  dernier  procédé,  on 
met  l'Engobe  dans  un  vase  qui  res- 
semble à  une  théière  à  bec  effilé  et 
droit  (voir  ci-contre  n°  106);  alors  souf- 
flant par  la  grande  ouverture  O  de  ce 
N«  106.  vase,  on  fait  sortir  TEngobe  soit  par  le 

becB,  soit  par  un  canal  de  paille  encore  plus  étroit,  qu'on  y 
ajuste  et  on  asperge  ainsi  Textérieur  de  la  pièce ,  en  partie  ou 
en  totalité,  de  TEngobe  dont  on  veut  la  couvrir. 

Pour  que  cette  matière  s'y  étende  le  plus  également  possible, 
on  met  ordinairement  la  pièce  sur  le  tour,  et  on  la  fait  tourner 
pendant  l'opération  de  l'aspersion. 

On  laisse  raffermir  l'Engobe ,  ce  qui  a  lieu  très-promptement 
à  cause  de  la  propriété  que  possèdent  les  pièces  presque  sèches 
d'absorber  l'humidité;  on  remet  ensuite  cette  pièce  sur  le  tour, 
pour  régler  par  une  coupe  nette ,  les  bords  de  la  partie  engobée^ 
mais  on  le  fait  aussi  pour  enlever  une  partie  de  l'engobe  et  dé- 
couvrir la  pâte  dont  la  couleur,  quelle  qu'elle  soit,  forme  alors 
des  zones ,  des  filets ,  etc. ,  d'une  couleur  différente  de  celle  de 
l'Engobe. 

On  recouvre  quelquefois  cette  partie  ainsi  découverte  d'un  En- 
gobe  d'une  autre  couleur ,  et  l'on  orne  la  pièce ,  par  ces  pro- 
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cédés  de  zones  et  de  filels  de  différentes  laideurs  et  couleurs. 
Si ,  avant  de  mettre  l'Engobe  sur  une  pièce,  on  y  a  formé  soit 
sur  le  tour  ordinaire,  soit  sur  le  tour  à  guiUocher,  ou  par  tout 
autre  moyen ,  des  omemcnls  en  d'eux ,  l'Engobe  dont  on  recou- 
vre la  surface  de  la  pièce  remplit  toutes  ces  cavités  ;  mais  si  l'on 
remet  la  pièce  sur  le  tour,  et  qu'avec  la  lame  ou  le  toumassin , 
on  enlève  l'Engobe,  jusqu'à  ce  qu'on  ait  atteint  les  parties  sail- 
lantes, les  parties  creuses,  ayant  seules  coDservé 
l'Engobe,  montrent  sur  la  pièce  des  ornements 
qui  ont  la  couleur  de  l'Engobe.  Ainsi ,  pour  nous 
contenter  d'un  seul  exemple,  si  l'on  grave  un  gril- 
lage sur  une  pièce  à  pâte  blancheou  jaune  n*  107, 
qu'on  le  récouvre  entièrement  d'un  Engobe 
brun  A,  et  qu'on  enlève  sur  le  tour  cet  Engobe 
jusqu'il  ce  qu'on  ait  atteint  les  carrés  en  saillie, 
.  on  aura  alors  uu  dessin  en  échiquier  composé 
N*  107.  de  carrés  blancs  D  dépouillés  de  l'Engobe ,  et  de 
carrés  ou  zones  bruns  A  formés  par  les  parties  qui,  étant  en  creux, 
ont  conserve  l'Engobe. 

Nous  avons  donné,  PI.  xlvii,  fig.  9,  A  et  B,  la  description 
d'un  Engobe  très-singulier  qui  vient  de  Ravel ,  déparlement 
du  Puy-de-DAme ,  et  qui  a  été  expliqué  à  l'article  des  Poteries 
vernissées,  page  16,  de  ce  volume. 

Ces  opérations  faites,  et  l'on  sent  qu'on  peut  les  varier  II 
l'infmi  en  dessins  et  en  couleurs ,  on  passe  la  pièce  au  feu 
de  biscuit,  comme  on  l'edt  fait  lors  même  qu'elle  n'eût  point 
été  Engobée.  On  lui  donne  ensuite  la  glaçure  qui  lui  est  propre. 
Il  faut  cependant  que  cette  glaçure  soit  transparente. 

LesChinoisont  fait  sous  la  couverte  de  la  porcelaine  dure,  de 
larges  ornements  en  blancs  qui  doivent  y  avoir  été  placés  par  le 
procédé  de  l'Engobage,  tels  sont  ceux  que  nous  avons  indiqués 
page  440  et  qu'on  présume  être  faits  avec  un  talc  blanc. 

Les  vrais  Engobes  ne  s'appliquent  guère  qu'aux  faïences 
lant  fines  que  grossières ,  et  c'est  un  des  cas  principaux  où 
la  matière  colorante  est  placée  sous  la  glaçure.  Cependant  on 
peut  rattacher  à  cette  considération  :  1*  Les  ornements  en  bleu 
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OU  en  vert  de  chrome  qu'on  met  immédiatement  sur  le  dégourdi 
de  la  porcelaine  dure ,  et  sur  le  biscuit  dfs  la  porcelaine  tendre  ; 
a'  Les  fonds  bleus  de  ces  porcelaines ,  puisque  la  couverte  dans 
lo  premier  cas,  et  la  vernis  cristallin  dans  le  second  ,  sont 
places  sur  les  couleurs  et  les  recouvrent. 

Néanmoins  nous  considérons  cette  position  des  couleurs 
comme  tenant  à  un  procédé  différent  de  l'Engobage ,  et  nous  le 
décrirons  particulièrement  sous  le  nom  d'application. 

B.  Position  sotu  glaçnres  par  application. 

Ce  procédé  consiste  h  mettre  la  couleur  vitrifiable  sous  lu 
couverte  en  faisant  jouer  it  cette  couleur  le  rôle  d'en  gobe. 

L'cngobe,  proprement  dite,  est  une  couleur  terreuse;  la 
couleur  sous  la  couverte  serait  un  engobe  vitrifiable. 

Nous  avons  décrit  le  procédé  d'application  du  bleu  sur  le  bis- 
cuit de  la  porcelaine  tendre  et  sous  son  vernis  cristallin ,  Vol.  Il , 
page  ^3.  Nous  n'y  reviendrons  pas.  C'est  un  exemple  frappant 
et  complet  de  position  de  couleur  sous  couverte  qui  n'est  pas  un 
engobage,  mais  bien  une  application  de  couleur. 

C'est  aussi  le  mode  de  décoration  en  bleu  sous  couverte  des 
Chinois,  des  Saxons,  de  beaucoup  de  fabriques  allemandeâ 
imité  dans  quelques  fabriques  françaises,  avec  des  détails  de 
procédés  un  peu  différents  suivant  les  iîeux  et  les  circonstanfes. 

Après  avoir  rendu  le  dégourdi  moins  absorbant,  soit  en  le 
couvrant  ou  le  pénétrant  d'un  liquide  gommeus,  albumîneux 
comme  du  lait  ou  gras  comme  de  l'essence,  ou  bien  en  l'imbi- 
bant d'eau  ,  on  obtient  la  facilité  d'appliquer  et  même  d'étendre 
sur  celte  surface  les  couleurs  ou  d'y  dessiner  des  ornements.  Si 
on  a  pu  se  contenter  d'humecter  ie  dégourdi ,  on  laisse  sécher  la 
couleur  qu'on  a  placée  à  la  surface,  on  passe  la  pièce  immé- 
diatement en  couverte  et  on  la  cuit  au  grand  feu. 

S'il  a  fallu  pénétrer  le  dégourdi  d'un  corps  qui  détruise  com- 
plètement sa  propriété  absorbante,  il  tàut  détruire  ce  corps  par 
une  clialeur  sullisante  pour  rendre  celte  propriété  au  dégourdi 
et  permettre  à  la  couverte  de  s'y  étendre  et  de  s'y  atlacher. 

On  adopte  l'un  ou  l'autre  procédé  suivant  la  nature  de  la  cou  - 
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leur  et  surtout  des  dessins  que  Ton  veut  appliquer  sur  le  dé- 
gourdi. Ainsi  le  passage  au  feu  est  indispensable  lorsqu'il  s'agit 
d'impression  sur  dégourdi,  comme  on  le  verra  à  l'article  III  où 
sera  décrit  ce  procédé  mécanique. 

Dans  ces  deux  cas  la  couleur  est  sous  la  couverte  et  non  dans 
la  couverte.  Le  résultat  est  en  général  plus  égal ,  mais  souvent 
moins  brillant,  surtout  si  c'est  sur  porcelaine  dure,  le  verre  de 
felspath  étant ,  comme  on  Ta  dit  plusieurs  fois ,  toujours  un  peu 
bulleux  (  Voyez  Additions ,  T.  II ,  p.  795.  ) 

§  3.  —  Position  dans  la  glaçure  ou  par  iMMERsion. 

Dans  ce  second  procédé ,  qui  est  généralement  le  meilleur 
malgré  les  diflScultés  qu'il  présente,  on  mêle  l'oxyde  colorant 
tantôt  pur,  tantôt  additionné  d'une  certaine  quantité  de  felspath 
dans  la  couverte ,  et  dans  des  proportions  telles  qu'elle  soit  suf- 
fisamment colorée,  mais  qu'elle  ne  le  soit  pas  au  point  de 
devenir  opaque  ou  trop  fondante.  C'est  une  condition  quel- 

• 

quefois  plus  difficile  à  remplir  qu'on  ne  croit.  On  plonge  la  pièce 
dégourdie  dans  cette  couverte  colorée:  cela  paraît  bien  simple; 
mais  pour  obtenir  un  fond  égal  et  beau,  il  y  a  d'assez  nom- 
breuses considérations  à  faire  et  par  conséquent  de  précautions 
à  prendre.  D'abord  il  faut  que  le  dégourdi  donné  à  la  pièce  soit 
faible ,  par  conséquent  que  la  pâte  soit  restée  très-absorbante. 
On  veut  souvent  que  l'extérieur  seul  de  la  pièce  soit  colo- 
ré ,  il  faut  alors  mettre  la  pièce  en  couverte  blanche  en  de- 
dans ;  or,  si  on  voulait  préserver  l'extérieur  de  couverte ,  ce 
serait  une  condition  assez  diflScile  à  remplir.  On  met  donc 
toute  la  pièce  en  couverte  incolore ,  et  lorsqu'elle  est  sèche  on 
enlève  ,  en  la  brossant ,  la  couverte  extérieure.  On  laisse  sécher 
la  pièce ,  puis  on  la  plonge  dans  la  couverte  colorée ,  en  em- 
pêchant celle-ci  d'entrer  dans  l'intérieur  du  vase ,  soit  en 
bouchant  l'ouverture  lorsque  la  chose  est  faisable ,  comme  dans 
les  vases  fermés,  soit  en  plongeant  la  pièce  l'ouverture  en  bas, 
ou  bien  en  haut,  mais  seulement  jusqu'au  bord  de  cette  ouver- 
ture ,  et  jusqu'au  point  où  les  deux  couvertes,  celle  du  dedans  et 
celle  du  dehors,  viennent  à  se  rencontrer. 
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Cette  immersion  exige  beaucoup  d'adresse ,  et  c'est  ici  la  se- 
conde difficulté.  Comme  la  couverte  extérieure  est  colorée  sans 
être  opaque ,  il  faut  l'étendre  sur,  la  pièce  le  plus  exactement 
possible,  car,  sans  cela,  le  vase  serait  de  nuance  inégale ,  incer- 
taine, et  regardé  comme  un  vase  défectueux.  Or  on  remar- 
quera que  le  vase  étant  plongé  verticalement  dans  la  couverte 
colorée  pour  éviter  qu'elle  n'entre  dans  l'intérieur,  le  culot  est 
comme  plongé  deux  fois  en  restant  dans  la  couverte  le  double  du 
temps  que  restera  le  bord  supérieur  ou  collet  ;  il  faut  donc  faire 
un  peu  varier  le  temps  de  l'immersion  de  ces  deux  parties  et 
s'arranger  pour  que  le  collet  reste  plus  longtemps  dans  la  cou- 
verte que  le  culot,  ce  qui  est  très-difficile  et  souvent  très-opposé 
à  l'égalité  d'épaisseur  qu'on  cherche  a  obtenir. 

On  sait  qu'en  retirant  une  pièce  quelconque  du  baquet  de 
couverte,  l'excédant  peu  adhérent  s'écoule  le  long  de  la  pièce: 
c'est  ce  qu'on  appelle  la  chute;  mais  les  épaisseurs  que  produit 
l'écoulement  de  la  couverte  sur  celte  qu'on  a  déjà  mise  sur  le 
vase,  forment  des  lignes,  zones  ou  veines  plus  épaisses  que  le 
reste  de  l'enduit  et  par  conséquent  plus  colorées.  Ce  n'est  qu'avec 
beaucoup   d'adresse   et   après    avoir  bien  observé    comment 
dans  différentes  positions  de  l'immersion  se  comporte  la  chute, 
qu'on  peut  éviter  ces  inégalités  d'épaisseur.  Or  le  choix  de  ces 
positions  d'immersion  et  d'émersion  n'est  pas  toujours  libre, 
lorsqu'il  s'agit  de  faire  mouvoir  dans  le  bain  de  couverte ,   une 
pièce  dont  l'ouverture  non  fermée  permet  à  la  couverte  colorée 
de  s'introduire  dans  l'intérieur  du  vase  au  moindre  faux  mou- 
vement. On  sent  que  les  précautions  à  prendre  dépendent  de  mille 
circonstances  indescriptibles. 

Ce  mode  de  coloration  était  assez  rare  autrefois;  comme  il 
faut  que  la  couleur  introduite  dans  la  glaçure  supporte,  sans  se 
détruire  ,  la  température  nécessaire  à  la  vitrification  de  celle-ci , 
cette  condition  restreint  le  nombre  des  couleurs  employables, 
et  d'autant  plus  que  la  glaçure  doit  éprouver  une  plus  haute 
température. 

.  Mais  ce  n'est  pas  la  seule  cause  qui  réduise  le  nombre  des 
couleui*s  qui  peuvent  être  employées  ainsi  *,  certains  oxydes  colo- 
rants augmentent  ou  diminuent  la  fusibilité  de  la  glaçure  de 
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manière  à  rompre  Téquilibre  de  dilatation  ou  de  liaison  qu'elle 
doit  avoir  avec  la  pâte  :  tels  sont  les  oxydes  de  cobalt,  de  fer, 
de  manganèse ,  etc.  ;  d'autres  en  diminuant  cette  fusibilité 
rendent  la  glaçure  opaque  ,  louche  ou  terne  -,  tels  sont  les 
oxydes  d'étain,  de  chrome,  de  titane,  etc.  -,  enfin  les  éléments 
de  la  glaçure  agissent  plus  directement  et  modifient  plus  com- 
plètement les  oxydes  selon  que  ceux-ci  sont  dans  la  glaçure  ou 
sur  sa  surface. 

Quand  les  oxydes  sont  dans  la  glaçure,  ils  s'appliquent  avec 
elle  à  la  surface  de  la  Poterie  en  suivant  le  mode  employé  pour 
la  poser. 

On  avait  trouvé  d'assez  grandes  difiicultés  à  mêler  d'une  ma- 
nière intime  et  permanente  la  glaçure  avec  les  oxydes  métalli- 
ques qui  devaient  la  colorer  ;  de  là  l'emploi  encore  restreint  de 
ce  procédé  dans  les  Poteries  dont  la  glaçurç  peut  être  solidement 
et  brillamment  colorées  à  sa  surface  par  un  simple  feu  de  mou- 
fle. Mais  le  procédé  des  glaçures  colorées  est  économique, 
et  on  y  trouve  encore  un  autre  avantage  pour  bien  des  Poteries , 
telles  que  la  porcelaine ,  en  faisant  éviter  un  repassage  au  grand 
feu ,  nécessaire  pour  que  les  couleurs  mises  sur  la  glaçure  de- 
vinssent belles  et  glacées  ;  or  cette  nouvelle  cuisson  entraîne 
les  dépenses  et  les  chances  d'avaries  qui  accompagnent  tous  les 
repassages;  aussi  s'est-on  attaché  principalement  à  vaincre  cet 
obstacle  dans  l'emploi  des  glaçures  colorées  qui ,  comme  dans  la 
porcelaine  dure .  doivent  cuire  avec  la  pâte  à  haute  température. 

Cette  coloration  s'étendant  comme  la  glaçure  elle-même  sur 
toute  la  surface  de  la  pièce,  on  appelle  f  o  n  d  s  de  couleur  cette 
sorte  de  glaçure.  Ils  ne  sont  guère  d'usage  que  dans  la  faïence 
émaillée  et  dans  les  porcelaines  dures  et  tendres. 

J'ai  fait  connaître  (  p.  26  de  ce  volume),  d'après  les  recettes 
qu'on  trouve  dans  les  ouvrages  sur  la  faïence,  les  compositions 
des  principaux  fonds  colorés  qu'on  met  sur  cette  Poterie-,  je  n'y 
reviendrai  pas. 

Des  réserven. 

Lorsqu'il  s'agit  de  mettre  en  fond  de  couleur  par  le  procédé 
de  l'immersion  des  pièces  plates  et  à  très-large  ouverture  comme 
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des  assiettes,  des  compotiers,  des  coupes,  il  n'est 
de  garantir,  par  les  moyens  qu'on  vient  d'indiqaer,  rintériear, 
ou  les  parties  de  l'intérieur  de  ces  pièces  qu'on  veat  consenrer 
blanches ,  de  l'introduction  du  fond  coloré.  11  faut  alors  prendre 
une  autre  voie,  qu'on  appelle  celle  des  réserves:  elle  con- 
siste à  enduire  d'un  corps  gras  les  parties  qu'on  veut  résenrer  Man- 
ches. La  couverte  colorée ,  suspendue  dans  l'eau ,  ne  peat  pins 
s'y  attacher  ^  elle  ne  s'attache  que  sur  les  parties  qui  n'ont  point 
reçu  cet  enduit. 

Autrefois  on  le  faisait  avec  de  l'huile ,  ou  tout  autre  liquide  gras; 
mais  ces  liquides  huileux  pénètrent  inégalement  dans  le  dégourdi, 
et  ne  permettent  pas  aux  parties  réservées  de  conserver  la  netteté 
de  leurs  formes  et  de  leurs  contours.  C'est  avec  du  suif  fondu, 
qui  se  fige  aussitôt  qu'il  est  placé  sur  les  pièces ,  qu'on  fait  main- 
tenant les  réserves  avec  succès  et  netteté.  Mais  il  faut  pour  mettre 
ces  parties  en  émail  ou  couverte,  détruire  ce  corps  gras  par  Faction 
d'une  chaleur  capable  de  le  volatiliser ,  puis  les  mettre  en  cou- 
verte par  une  seconde  immersion ,  qui  ne  dérange  pas  la  première 
rendue  suffisamment  fixe  par  la  chaleur  qu'elle  a  éprouvée.  Le  feu 
de  cuisson  termine  l'opération. 

On  voit  facilement  comment  il  est  possible  d'abriter  le  premier 
H)nd  de  la  couche  de  couverte ,  si  on  craint  qu'elle  ne  le  rende 
trop  épais  ;  comment  on  peut  mettre  dans  les  réserves  différentes 
couleurs,  tels  que  des  ornements  en  bleu,  ou  en  toute  autre 
couleur  par  immersion  sur  un  fond  vert  pâle;  en  un  mot  le 
principe  est  de  couvrir  de  suif  tout  ce  que  l'on  veut  réserver  en 
première,  en  seconde  et  en  troisième  immersion ,  ayant  soin  seu- 
lement de  détruire  à  chaque  fois  ce  corps  gras  par  une  chaleur 
suffisante ,  mais  toujours  assez  faible  (^). 

On  a  suivi  à  Nymphenbourg,  en  Bavière,  une  autre  méthode 

pour  placer  les  fonds  sous  couverte,  en  réservant  sur  les  pièces 

ces  espaces  blancs  que  Ton  appelle  des  cartels^  ce  procédé 

nlièrement  différent  du  premier  est  l'a  s  p  e  r  s  i  o  n.  On  met  de 

la  couverte  sur  les  parties  de  la  pièce  qui  doivent  rester  blanches  ; 

(*)  M.  Discry,  k  Paris,  a  beaucoup  varié  dès  1830  ,  et  beaucoup  perfectionné 
le  procédé  des  fonds  par  Immersion  et  des  résenres.  On  voit  au  Musée  cénmique 
de  Sèvres  des  échantillons  de  tous  ses  procédés. 
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on  prend  avec  une  brosse  le  fond  bleu  ou  tout  autre,  délayé  dans  de 
l'eau  à  une  certaine  épaisseur;  on  en  asperge  toute  la  pièce-,  enlevant 
ensuite  par  grattage  ou  brossage ,  la  couverte  que  Ton  avait  mise 
sur  les  parties  qui  doivent  rester  blanches,  on  enlève  ainsi  les 
éclaboussures  de  couleur  qui  seraient  tombées  dessus.  On  plonge 
alors  toute  la  pièce  dans  la  couverte  qui  recouvre  également  les 
parties  colorées  et  les  parties  blanches  ;  j'ai  vu,  dans  le  temps,  des 
vases  et  autres  pièces ,  mis  par  ce  procédé  en  un  fond  bleu  égal 

et  beau. 

Ces  réserves ,  de  quelque  manière  qu'on  les  fasse ,  sont  néces- 
sairement une  opération  délicate  et  longue ,  par  conséquent  dis- 
pendieuse ,  qu'on  évite  entièrement  par  le  premier  procédé ,  celui 
de  l'application. 

On  veut  quelquefois  peindre  sur  un  fond  des  ornements  ou 
des  objets  d'une  couleur  différente  du  fond;  or,  par  la  nature  des 
couleurs  vitrifiables,  il  est  très-rare  qu'une  couleur  puisse  être 
placée  sur  une  autre  avec  succès  ;  car  la  couleur  inférieure  agit 
souvent  sur  la  supérieure ,  et  lors  même  que  l'une  ne  ferait  pas 
tomber  l'autre  par  écailles ,  (  comme  cela  doit  avoir  lieu  quand 
la  couleur  inférieure  est  une  de  celles  que  nous  avons  ap- 
pelées couleui-s  dures ,  et  la  couleur  supérieure  une  de  celles  que 
nous  avons  nommées  couleurs  tendres  (voir  vol.  II ,  547  et  583  ) , 
elle  se  verrait  à  travers  en  raison  de  la  transparence  de  la  plupart 
des  couleurs  vitrifiables ,  et  salirait  ainsi  celle  de  dessus.  Il  faut 
donc  réserver  la  place  de  cette  dernière  au  milieu  du  fond  qui 
doit  l'entourer. 

Dans  le  plus  grand  nombre  de  cas ,  on  n'a  pas  d'autre  moyen 
que  d'enlever  avec  un  grattoir  la  couleur  inférieure,  et  de  réser- 
ver ainsi  la  place  de  la  supérieure.  Mais  ce  procédé  est  très-long 
et  exige  beaucoup  d'adresse ,  car  les  fautes  sont  presque  irrépa- 
rables. 

On  a  employé  quelquefois  un  autre  moyen. 

Il  consiste  à  peindre  sur  la  pièce  blanche  avec  une  matière 
gommeuse  rendue  plus  consistante  par  de  la  craie ,  incapable 
par  conséquent  d'adhérer  par  la  cuisson ,  Tomement  ou  l'objet 
qu'on  veut  entourer  d'un  fond  de  couleur.  On  fait  sécher  com- 
plètement ce  dessin  à  la  gomme ,  et  quand  il  est  parfaitement 
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sec ,  on  pose  sur  toute  la  pièce  le  fond  de  couleur  délayé  dans  de 
rhuile  essentielle  sans  avoir  égard  aux  parties  dont  la  place  est 
occupée  par  le  mélange  de  gomme  et  de  craie.  On  laisse  sécher  le 
fond  mis  avec  le  véhicule  huileux  et  quand  il  est  parfaitement  sec, 
on  cuit  la  pièce  à  un  feu  suffisant  pour  le  faire  adhérer.  Ce  fond 
ne  se  fixe  que  dans  les  endroits  où  il  ne  repose  pas  sur  la  craie; 
les  parties  du  fond  qui  reposent  sur  ce  corps  n'ayant  aucune 
adhérence    avec  lui  ,    se  détachent  d'elles-mêmes   ou  cèdent 
toujours  au  moindre  frottement. 

On  a  souvent  recours  à  un  autre  moyen  et  qui  est  plus  prompt 
et  moins  dispendieux ,  en  ce  qu'il  ne  nécessite  pas  de  cuisson 
préalable. 

On  place  sur  la  pièce  le  fond  de  couleur,  comme  à  Tordi- 
naire,  et  quand  ce  fond  est  assez  ferme  sans  être  tout  à  fait  sec, 
on  dessine  sur  lui  et  au  pinceau  avec  une  bouillie  épaisse  de 
craie  et  d'eau  fortement  gommée,  les  ornements  qu'on  veut  ré- 
server; puis  on  fait  sécher  à  l'étuve,  par  cette  dessiccation,  la 
gomme  se  contracte  et  entraîne  avec  elle  la  craie  et  le  fond  sur 
lequel  on  l'a  placée ,  et  qui  n'a  pas  encore  contracté  avec  la 
pièce  une  grande  adhérence.  Les  ornements,  qui  se  détachent 
souvent  d'eux-mêmes ,  tombent  toujours  sous  le  moindre  frotte- 
ment ,  en  laissant  une  réserve  qui  ne  demande  plus  pour  être  par- 
faitement nette  et  propre  qu'à  être  légèrement  frottée  avec  un 
blaireau  bien  sec. 

§  4.  —  Position  des  couleurs  sur  la  qlaçure. 

Ce  quatrième  mode  de  position  de  couleurs  vitrifiables  sur  les 
Potei'ies  est  le  plus  usité  :  il  renferme  les  trois  modes  de  colora- 
tion qu'on  appelle  :  A,  fonds  au  grand  feu  sur  glaçure; 
B,  fonds  de  moufles  tendres  et  durs;  et  G,  peinture 
en  couleurs  vitrifiables,  tant  les  peintures  d'ornement  à 
simple  effet  que  les  peintures  d'art  les  plus  précieuses. 

Nous  allons  les  examiner  successivement. 
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A.  Posaçe  des  fonds  an  in^and  fen  snr  la  çlaçnre. 

Ce  troisième  mode  d'application  des  couleurs,  dites  de  grand 
feu ,  consiste  à  les  poser  sur  la  glaçure ,  et  a  faire  repasser  la 
pièce  au  feu  où  se  cuit  cette  glaçure  -,  celle-ci  se  fond  de  nouveau, 
la  couleur  s'y  incorpore ,  partage  sa  dureté ,  sa  solidité ,  son 
éclat  ;  mais  ce  mode  entraîne  pour  la  pièce  une  nouvelle  dé- 
pense de  cuisson  et  de  nouvelles  chances  d'avarie ,  qui  sont  à 
peu  près  les  mêmes  qu'elles  étaient  au  premier  feu ,  et  tout 
est  à  recommencer  ;  si  c'est  une  grande  pièce  qui  ait  été  longue  à 
exécuter,  difficile  à  obtenir,  les  chances  de  perte  sont  plus  impor- 
tantes. Néanmoins,  dans  beaucoup  de  Poteries,  et  surtout  dans  la 
porcelaine ,  ce  mode  par  sa  simplicité  est  généralement  préféré. 

Il  y  a  deux  méthodes  générales  de  posage  ^  nous  avons  parlé 
des  méthodes  spéciales  en  traitant  des  couleurs  qui  les  exigent. 

La  première ,  la  plus  ancienne ,  qui  ne  s'applique  qu'aux  cou- 
leurs préalablement  vitrifiées,  consiste  à  placer  sur  la  pièce  mise 
en  couverte  et  cuite ,  un  enduit  gras  et  visqueux  qu'on  appelle 
mordant ,  et  qui  à  Sèvres ,  pour  la  porcelaine  dure ,  était  com- 
posé comme  on  Ta  décrit  pag.  616  et  6ao. 

On  rétend  d'abord  avec  une  brosse ,  puis  on  égalise  le  plus 
exactement  possible  son  épaisseiir  avec  le  putois;  on  le  laisse 
quelques  heures  en  repos.  Prenant  la  couleur,  préalablement 
vitrifiée,  telle  que  le  bleu  foncé,  le  bleu  dit  agate,  le  brun 
écaille,  suffisamment ,  mais  pas  trop  finement  broyée ,  on  en 
met  une  certaine  quantité  dans  un  tamis  et  on  en  saupoudre 
la  pièce  le  plus  également  possible  ;  on  passe  cette  pièce  au  grand 
feu. 

Rarement  le  fond  de  couleur  était  par  ce  premier  posage  égal 
d'épaisseur,  et,  par  conséquent,  dintensité  de  couleur;  on  y 
remettait  une  seconde  couche  mince,  et  on  le  repassait  au  grand 
feu  :  alors  il  était  quelquefois  trop  foncé  et  môme  presque  noir. 
Ce  bleu  vitrifié  répand  autour  de  lui  non-seulement  les  vapeurs 
bleues  que  donnent  tous  les  bleus  de  cobalt  au  grand  feu,  mais 
un  grand  nombre  de  petits  grains  qui ,  dans  les  assiettes,  cou- 
vrent quelquefois  le  milieu  blanc  et  les  rendent  ineniployables. 
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Je  parlerai  des  autres  avaries  communes  à  plusieurs  fonds  en 
trailanl  spëcii^Iemenl  ce  sujet. 

On  a  donc  renoncé  à  ce  procédé  pour  le  fond  oleu  en  le 
remplaçant  par  le  procédé  suivant  : 

H  faut ,  pour  cette  seconde  méthode ,  que  les  pièces  soient 
exemptes  de  toute  humidité  ,  et  les  couleurs  parfaitement 
et  finement  broyées. 

On  pose  le  fond  bleu  foncé ,  le  fond  bleu  paie  dit  agate, 
le  fond  vertdechrome  par  ce  même  procédé  ;  lacouleur 
bleue,  à  Tétat  d*oxyde  préparé,  est  broyée  avec  de  Tessence  de 
térébenthine  maigre  jusqu'à  ce  qu'on  la  voie  s^épaissir  sous  la 
mollette  j  on  ajoute  alors  de  Tessence  grasse  dans  la  proportion 
(l'un  quart  du  volume  de  l'oxyde  bleu.  On  la  pose  sur  la  pièce 
avec  le  pinceau  ;  on  Tétale  et  Tégalise  avec  un  putois  à  longs 
poils,  de  manière  à  ne  pi\s  enlever  dans  certains  mouvements 
une  partie  de  la  couleur,  comme  cela  a  lieu  quelquefois  avec  le 
pinceau  à  poils  courts^  On  fait  sécher  la  pièce  au  séchoir,  et 
quand  elle  est  refroidie  on  lui  donne  une  seconde  couche  avec 
moins  d'essence  grasse.  On  fait  encore  sécher  et  on  pose  une 
troisième  couche  qui  est  cette  fois  délayée  avec  plus  d'essence 
grasse  qu'à  la  première  et  à  la  seconde  fois. 

A  Vienne,  on  donne  jusqu'à  cinq  couches^  aussi  les  fonds  ^ 
sont- ils  très-beaux  et  très-égaux. 

Pour  le  bleu  pâle  dit  agate  on  prend  le  même  oxvde 
bleu ,  mais  on  le  broie  avec  environ  partie  égale  d'essence 
grasse  et  on  le  pose  extrêmement  mince  avec  le  putois  ordinaire 
(Voirpag.  691). 

B.  Posa^  des  fonds  de  moufle. 

Les  fonds  de  moutle  tendres  et  durs  se  posent  à  peu  près  de  la 
même  manière,  mais  il  faut  encore  plus  de  soin  ,  de  prévoyance 
et  d'habitude  que  pour  les  fonds  au  grand  feu. 

La  couleur,  très-broyée ,  doit  être  rebroyée  encore  sur  la  glace 
l^ar  le  poseur  et  mêlée  avec  la  quantité  d'essence  nécessaire. 
Nous  avons  traité  des  qualités  de  l'essence  et  de  l'effet  de  celle  de 
lavande  ^  c'est  ici  que  l'emploi  de  cette  essence ,  qui  retarde  la 
dessiccation  de  celle  de  térébenthine ,  est  le  plus  nécessaire 
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Les  pinceaux  pour  étendre  les  couleurs  sont  de  ceux  qu'on  ap- 
pelle queue  de  morue,  parce  qu'ils  sont  plats  et  expalmés  à 
la  manière  des  queues  de  poissons. 

Il  y  a  des  couleurs  beaucoup  plus  difficiles  à  poser  les  unes  que 
les  autres  :  les  unes  sont  courtes,  telles  que  le  bleu,  le  gris 5 
les  autres  pelottent,  telles  que  les  verts  de  chrome,  les  pour- 
pres ,  etc.  Les  rouges  de  fer  et  les  bruns  s'emploient  généralement 
très-facilement. 

Une  importante  précaution  à  prendre,  c'est  d'éviter  toute  humi- 
dité; il  faut  maintenir  les  couleurs  parfaitement  sèches  pendant 
tout  le  temps  qu'on  met  à  poser  un  fond,  surtout  lorsqu'il  doit  avoir 
beaucoup  d'étendue.  On  n'y  parvient  qu'en  tenant  l'atelier  chaud, 
presque  comme  une  étuve,  surtout  dans  la  saison  humide.  On  a 
remarqué  que ,  même  en  été,  quand  l'atelier  n'avait  que  la  cha- 
leur de  l'atmosphère ,  certains  fonds  ne  pouvaient  pas  se  poser 
avec  succès  le  matin ,  ni  les  jours  pluvieux ,  ou  quand  il  y  avait 
beaucoup  de  travailleurs  réunis  dans  le  même  local. 

On  a  remarqué  aussi  qu'il  fallait  souvent  laisser  la  couleur 
broyée  et  prête  à  être  employée ,  séjourner  près  de  24  heures  sur 
la  glace ,  à  l'abri  de  toute  humidité,  avant  de  la  poser  sur  la  pièce. 

L'or  est  à  peu  près  dans  le  même  cas. 

C.  Peinture  sar  poteries  en  coulenrs  vitrifiables 

Il  est  un  but  général  à  atteindre ,  que  ce  soient  des  ornements 
sans  mérite,  des  fleurs  les  plus  lâchées,  enfm  des  objets  de  com- 
merce les  plus  communs  et  du  plus  bas  prix ,  ou  que  ce  soient  des 
figures,  des  tableaux  où  l'art  du  peintre  ait  été  porté  à  sa  plus 
grande  perfection,  c'est  que  les  couleurs  soient  brillantes,  gla- 
cées et  solides. 

C'est  surtout  des  peintures  d'art  exécutées  sur  porcelaine  que 
nous  allons  parler ,  parce  qu'elles  ont  un  but  plus  élevé  et 
qu'on  ne  peut  atteindre  qu'avec  des  précautions  minutieuses , 
qu'il  est  même  impossible  d'énuniérer  complètement. 

II  faut  avoir  soin  que  les  couleurs  soient  réduites  à  la  plus  grande 
tinesse ,  par  un  broyage  soigné ,  fait  à  l'abri  de  toute  poussière 
et  qu'elles  soient  bien  sèches  avant  de  recevoir  les  essences  dé- 
11.  41 
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Iayant(?s.  On  peut  quelquefois,  pour  retarder  encore  la  dessic- 
cation et  rendre  l'emploi  plus  facile,  ajouter  un  peu  d'huile 
(l'olive  bien  pure  à  la  couleur  déjà  délayée;  elle  ne  nuit  pis, 
comme  on  a  pu  le  croire,  à  la  beauté  des  couleurs  ;  nous  avons 
même  vu  d'habiles  artistes  oser  n'employer  que  cette  huile  et  ris^ 
quer  ainsi  que  le  moindre  frottement  détruisit  leur  ouvrage. 

L'emploi,  opération  qu'on  ne  peut  décrire,  qui  tient  tout  à 
fait  à  rinteUig(*nce ,  au  tact  et  à  l'adresse  de  l'artiste,  est  de  U 
plus  grande  importance.  U  faut,  comme  disent  les  peintres,  qu'il 
soit  franc,  léger,  égal.  La  plupart  des  couleurs  présentées  comme 
essais  ou  échantillons  par  les  chimistes  qui  les  ont  préparées, 
sont  presque  toujours  brillantes  et  glacées,  parce  qu'ils  ont  &ît 
ces  essais  sans  être  préoccupés  des  formes  à  conserver,  des 
nuances  à  obtenir,  des  retouches  à  se  réserver.  Aussi  n'est-oe 
jamais  sur  ces  essais  que  nous  jugeons  à  Sèvres  les  couleurs  rece- 
vables ,  mais  sur  ceux  qu'un  peintre  a  faits  exprès ,  en  petit ,  et 
avec  tous  les  mélanges  désirables. 

L'emploi  au  pinceau  donne  des  couleurs  toujours  plus  glacées 
(|ue  remploi  au  putois. 

II  n'y  a  pas  de  peinture  d'art  qui  ne  doive  recevoir  au  moins 
deux  foux,  et  plus  souvent  trois  si  on  veut  lui  donner  toute  la 
perfection  industrielle  dont  elle  est  susceptible;  quelquefois  elle 
en  recevra  quatre  et  même  cinq ,  mais  ce  sont  des  exceptions 
et  de  grands  risques  à  courir  dans  la  peinture  sur  porcelaine 
dure. 

dépendant,  quand  ces  feux  ont  été  prévus  et  la  peinture  pré- 
parée comme  il  convient ,  que  les  couleurs  les  plus  dures  ont  été 
toutes  mises  pour  le  premier  feu,  qu'on  a  choisi  tout  de  suite  les 
tons'que  Ton  veut  avoir  au  lieu  de  chercher  à  les  obtenir  par  des 
superpositions  de  la  même  couleur,  procédé  qui  n'augmente  que 
répaisseur  sans  beaucoup  augmenter  le  ton,  qu'on  a  su  éviter 
les  superpositions  qui  altèrent  les  couleurs,  ou  même  qui  lesdé» 
truisent ,  on  a  des  chances  de  recourir  sans  avarie  à  un  quatrième 
feu,  si  on  le  juge  nécessaire.  11  faut  toujours  avoir  soin  d'em- 
ployer pour  chaque  feu  des  couleurs  de  même  fusibilité,  et  de  se 
garder,  par  exemple ,  de  faire  les  parties  dans  la  lumière  avec  des 
couleui-s  fubibles  et  les  parties  dans  Tonibre  avec  des  couleurs 
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dures;  les  feux  qui  suivent  un  premier  feu  si  mal  disposé,  ne 
rétablissent  jamais  Téquilibre. 

Il  y  a  des  tons  vigoureux,  brillants,  qu'on  ne  peut  obtenir 
que  par  des  superpositions.  Ainsi,  on  n'aura  jamais  ni  pourpre , 
nacarat  ou  amarante,  ni  violet  solides  et  beaux  avec  une  seule 
couleur.  Il  faut  employer  d'abord  des  couleurs  rouges  ou  brun 
rouge  de  fer,  telles  que  les  orangé  55,  rouge  sanguin  58,  ou  le 
brun  roussâtre  68  ,  et  les  glacer  au  second  feu  avec  les  couleurs 
pourpre  ou  violette  d'or ,  mais  jamais  avec  le  carmin  d'or  qui  les 
détruirait. 

Le  peintre  est  exposé  ,  comme  nous  le  dirons  au  dernier  cha- 
pitre, à  plusieurs  accidents  ou  imperfections  que  nous  désignons 
sous  les  noms  d'écaillage,  de  désaccord  ou  de  terne.  II 
n'aura  jamais  d'écaillage  s'il  place  ses  couleurs  successivement  et 
avec  une  étente  mince  et  égale  sans  arriver  tout  à  coup  à  une 
trop  grande  épaisseur. 

11  faut  que  ses  teintes  soient  faites  d'avance.  Ainsi ,  s'il  s'agit 
de  faire  une  boule  rouge,  il  doit  commencer  par  faire  la  lu- 
mière avec  le  rouge  sanguin  58  et  le  jaune  47)  l^  demi-teinte 
avec  le  rouge  sanguin  58  pur*,  la  demi-teinte  de  l'ombre  avec 
du  58  et  du  brun  roussâtre  68 ,  et  l'ombre  avec  du  76  introduit 
dans  le  mélange  du  53  et  du  68 ,  pour  en  augmenter  le  ton. 

On  aura  par  ce  moyen  un  objet  parfaitement  représenté ,  co- 
loré par  le  ton  et  non  par  l'épaisseur ,  et  qui  ne  risquera  pas 
d'écailler.  On  pourra  .  si  on  veut  en  faire  une  boule  amarante, 
l'obtenir  en  reglaçant  le  tout  au  second  feu  avec  du  pourpre. 

Une  même  précaution  dans  la  graduation  d'application  des  cou- 
leurs de  plus  en  plus  fusibles  lui  fera  de  même  éviter  le  terne. 

Quant  au  désaccord,  il  tient  souvent  à  un  mauvais  mé- 
lange de  couleurs  qui  réagissent  l'une  sur  l'autre,  ou  à  une 
superposition  de  couleurs  qui  ont  le  même  défaut. 

Il  est  impossible  de  donner  aucune  règle  sur  les  mélanges; 
ils  diffèrent  pour  chaque  tableau  de  figures ,  de  fleurs ,  de  paysage. 
Aucune  prescription  ne  peut  les  régir  à  coup  sûr  :  il  faut  que  le 
peintre  qui  travaille  pour  l'art  ne  craigne  pas  d'essayer ,  jusqu'à 
ce  qu'il  ait  obtenu  le  ton  qu'il  désire,  tous  les  mélanges  qui 
peuvent  avec  quelque  vraisemblance  le  donner.  Il  faut  qu'il 
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tenue  me  icte  pn»rîse  te  oes  mélanges  et  de  lenrs  prop<3rtioiis. 
m  i  -  i<?ure  m  :eu  -tu  ils  ont  rpçu,  et  qu'il  n'aille  {kb  tout 
^ter  '!!  'uiz^ant  -ur  -run  rabieau  mi  second  feu  une  àuperpoatJoB 
ie  ouieun^  rai  i  lunut  pais  «-onnuepar  expérience,  on  qull 
•j  Aurait  :vds  f^siiyee. 

L*»î^  :jreK:npuuns  zeneniies  àoifisent  pour  Tobjet   que  doqs 

louî^  :>n»iwâons.  L  -^niuneration  <:t)mplete  de  tout   ce  qu'il  Eut 

siviur  H  *xefuier  pour  faire  reusàir  une  peinture  d'art  soask 

•npiH.»r?  iiuiu^u-rfi,  ^xiiienut  an  traite  spécial  qui  ne  suffirait  pas 

i«H.-».»rt»  suis>  »«utie .  e«ius  et  expérience. 

•I  V  i  ine  -îorte  ie  peinture  en  couleur  vitrifiabïe  qui  est  àceîli* 
mt'  ti»u>  vouons  de  "iecrire.  i  peu  près  comme  la  gouache  est  à 
"  iuiiai*«Mle. 

l.."^  -Hiieurs  p*mr  peinture  sur  porrelaines  sont  transparentes. 
iVilt^   umi  Mu^  vouions  partie  <ont  presque  opaques  :  elles  doi- 
vvut  VMT  luucîte  n  leur  pmpreti*  Je  se  mélanger  entre  elles  au 
bium*  i  nèUT  Ti'  l,  <litdus.<i  blanc  chinois,  qui  en   fait  la  base 
On  iHui.  eu  !nli*»jtluisaut  ce  blanc  dans  la  plupart   des  cou- 
t'Uî--  ie  lUHUh's,  donnera  leur  emploi  cette  épaisseur  remar- 
luai^t'  m*  »»  voit  dans  les  pointures  chinoises  et  qu*on  a  su  très- 
buMi    iiiiicr  .irpuis  peu.  Mais  ce  qui  est  plus  important    c'est 
vju  .M»  iMUt  yiMinii-een  ^nd  et  largement  à  la  manière  de  Th  aile 
xiu  ^v.|ii\»n  app**llf  le  biscuit  de  porcelaine ,  par  conséquent  sur 
vir  ;itMruli'sphmues  dmites,  et  même  plus  Hiciles  à  faire  bien  nue 
!i»s  pîaijih*»^  triis**s  en  couverte  :  nous  en  avons  vu  plusieurs  exem- 
pii^x  xvvutos  a\oc  vlos  coult'urs  préparées  par  Morteleque. 

i'ofviuhiîit  ces  fviiitures  sont  au-dessous  des  peintures  faites 
xU!  rouMM'ti'  de  porcelaine,  parce  qu'elles  sont  loin  d'en  avoir 
Il  lînevxe  ;  elU»s  ont  toujours  un  peu  de  lourdeur  comme  les  goua- 
\\u'<  ei  li's  peintures  sur  faïence. 

§  r».       I.a  dortirey  Plalinure  et  Argenture. 

{  vi  nieluuv  amenés  à  l'état  de  poudre,  comme  on  Ta  exposé 
t  Mi  I    *  du  eimp.  Il*  p.  Goo),  se  broient  sur  la  glace  avec  leur  fon- 
(l'iiit  M"  •/  [  p.  :'>.i5)  dans  la  pi*oportion  de  i/io  à  i/i5  pour  For, 
ilo  1 1  iiM^MMM|uantité,  mais  av<îc  addition  d'un  peu  de  borax,  pour 
II*  plMline  .  1*1  de  i/i<>  pourTargent. 
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Le  broyage  de  l'or  est  plus  difficile  que  celui  des  couleurs ,  car 
si  on  n*a  pas  l'adresse  convenable,  on  réunit  en  petits  paquets  les 
grains  d'or ,  on  les  écrase  sous  la  nnolette  et  on  produit  de  nom- 
breuses paillettes  qui  en  rendent  l'emploi  difficile  et  le  polissage 
presque  impossible. 

Suivant  que  le  précipité  a  été  bien  fait ,  que  l'or  est  plus  fin , 
que  le  broyage  ni  aucune  autre  circonstance  n'en  a  agrégé  les 
molécules ,  il  s'emploie  facilement  ;  il  y  a  alors  économie  d'or , 
facilité  de  brunissage  et  poli  éclatant. 

L'or  se  met  au  pinceau  de  blaireau  ou  de  marte  à  poils  fins  et 
longs.  Il  faut  savoir  très-bien  l'employer  pour  faire ,  avec  un  tel 
instrument  et  une  matière  lourde,  des  traits  aussi  fins ,  aussi  déliés 
et  des  contoui's  aussi  purs  que  le  savent  faire  d'habiles  doreurs. 

Pour  le  rendre  plus  coulant,  on  y  ajoute  un  peu  de  noir  de 
fumée.  Cette  addition  est  presque  indispensable  quand  on  dore  sur 
le  vert  de  chrome  au  grand  feu  pour  voir,  avec  moins  de  diffi- 
culté, les  traits  que  Ton  fait. 

Les  dorures  se  placent  tantôt  sur  la  couverte  de  la  porcelaine , 
c'est  le  cas  le  plus  ordinaire,  et  quelquefois  sur  des  fonds  de  cou- 
leur. Si  c'est  une  couleur  au  grand  feu ,  sa  cuisson  ne  diffère 
pas  de  celle  de  l'or  posé  sur  le  blanc  ;  mais  si  c'est  sur  une 
couleur  de  moufle  tendre,  la  cuisson  qu'il  faut  lui  donner  est  bien 
plus  difficile,  car  il  faut  que  l'or  tienne,  mais  qu'il  n'entre  pas 
dans  la  couleur  ramollie  par  le  feu  de  cuisson  et  qu'il  ne  bouil- 
lonne pas.  C'est  alors  une  opération  très-délicate  et  qui  manque 
souvent. 

Mais  sur  les  couleurs  de  moufles  dures,  l'or  se  cuit  presque 
aussi  facilement  que  sur  le  blanc ,  tient  solidement  et  se  brunit 
bien. 

Lorsque  la  dorure  d'une  pièce  est  terminée ,  on  la  cuit  à  la 
moufle.  Il  faut  une  température  supérieure  au  moins  de  quelques 
degrés  à  celle  qui  est  nécessaire  pour  la  cuisson  des  couleurs  or- 
dinaires les  plus  dures.  Aussi  doit-on  toujours ,  en  bonne  et  solide 
fabrication,  cuire  la  dorure  avant  même  l'ébauche  d'aucune 
peinture ,  afin  d'être  le  maître  de  lui  donner  le  feu  qu'on  juge 
convenable ,  c'est  ce  que  l'on  pratique  constamment  à  Sèvres. 

Lorsque  For  n'est  pas  assez  cuit,  il  ne  tient  pasdu  tout  ^lorsqu'il 
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Fest  faiblement,  il  tient  en  sortant  de  la  moufle  ,  mais  il  s^enUie 
prom  pte  ment  par  r  usage  ;  lorsqu'il  est  trop  cuit,  il  devient  trop 
dur,  grenu  et  se  polit  difïidlement  et  mal. 

En  cuisant  Tor  ainsi,  on  emploie  plus  de  combustible  et  b 
dorure  devient  plus  chère.  Si  à  l'économie  ,  résultat  d'une  fiûble 
cuisson ,  on  ajoute  les  moyens  de  réduire  Temploi  de  Ter  en  \ 
mettant  de  l'argent,  en  le  mettant  très-mince  ,  ce  qu*on  obtienl 
facilement  en  le  rendant  très-coulant  par  l'emploi  de  l'or  an 
mercure  ou  par  une  addition  de  noir  de  fumée,  on  a  des  pièces 
de  porcelaine  qui  en  sortant  des  ateliers  de  décoration  ont  beau- 
coup d*éclat,  mais  très-peu  de  durée.  M.  Rousseau  vient  de 
trouver  un  procédé  qui  permet  de  mettre  très-peu  d*or  sur  le  bord 
des  assiettes,  des  tasses,  etc.  ,  et  cependant  de  lui  donner  une 
très-longue  durée.  Quoique  la  propriété  de  ce  procédé  lui  soit 
garantie  par  un  brevet  d'invention  ,  je  ne  puis  nie  permettre  en- 
jore  de  le  faire  connaître. 

• 

Branissaçe  des  métanz. 

L'or  posé  au  pinceau  à  Tétat  métallique  est  mat  après  h 
cuisson.  Si  le  mat  doit  entrer  dans  la  décoration  on  Fubtient 
alors  par  le  procédé  que  nous  avons  indiqué  p.  Go^ ,  afin  qu'il 
soit  très-beau ,  et  on  le  polit  seulement  par  partie  ,  ce  qu'on  ap- 
pelle brunir  à  l'effet;  mais  si  Tor  doit  être  brillant,  on  le 
brunit  à  plat,  c'est-à-dire  complètement  en  le  frottant  forte- 
ment, adroitement  et  régulièrenient,  pour  faire  naître  une  sur- 
face également  polie  sur  toutes  ses  parties,  etsims  aucune  rayure. 
Cette  opération  est  surtout  ditiittile  pour  polir  de  grandes  sur- 
faces qu'on  appelle  des  fonds  d'or.  On  se  sert  des  înstruni(>nts  que 
Ton  connattdans  un  grand  nombre  d'arts  sous  le  nom  de  brunis- 
soirs. Nous  en  donnons  plusieui^  exemples  ci-contre,  n*  108; 
les  uns  /i^5.6^  sont  en  agate .  les  autres  1  ^iJi^  en  hématite  dure, 
que  les  ouvriers  nomment  sanguine.  On  leur  donne  les  formes 
qui  conviennent  à  ce  genre  de  polissage. 

Le  dégrossissage  s'opère  en  général  avec  les  brunissoirs  d'a- 
gate et  se  fmit  avec  les  brunissoirs  d'hématite  ;  lorsque  ces  brunis- 
soirs ont  été  comme    salis  par  l'emploi ,  on  leur  rcn-J   leur 


Lorsque  la  pièce  eît  pirraile- 
ninnl  brunie  on  nettoie  l'nr  «vec 
(lu  blanc  de  crain  Irès-hinn  lavé 
pDur  qu'il  ne  reste  aucune  partie 
sableuse. 

L'or  se  soulève  quplqupfois 
sous  te  brunissoir,  cl  il  devient 
Irès-dilfiiiile  de  corriger  ce  dé- 
faut, car  il  n'y  a  d'autre  moyen 
que  d'enlever  l'or  par  frottomi'nt 
oudissolutioii.d'en  remettre  d'au- 
tre et  de  le  cuire  Si  la  pièc(  n'a 
point  de  peinture,  ce  remède  est 
facile  et  efficace;  mais  si  c'est  une 
pièce  peinte  qui  soit  à  son'lernier 
feu,  on  risque  en  cuisant  l'or, 
dans  lequel  on  met  i\on  plus  de 
fitndiint,  de  faire  écailler  les  cou- 
leurs; aussi  a-l-onsoin  d'essayer 
l'adhérence  de  l'or,  en  le  brunis- 
sant dans  différ'>nts  poinU.  avant 
decommenr«r  ii  peindre  la  pièce, 
surtout  si  celle  pièce  doit  être 
ft'ii»-  d'ungrand  prix. 

Quoique  l'art  du  brunissage  ne  paraisse  pas  Irès-diflicilc,  il  y 
a  cependant  parmi  lesbrunisst!uses(car  cesont  presque  toujours 
des  femmes  qui  l'exercent)  des  talents  très-différents.  Il  y  en  a 
peu  qui  sachent  très-bien  faire  le  doublé  d'or  des  lasses.  Chez 
quelques-unes,  qui,dil-on,  brdlen  t  leur  or,  le  soulèvement 
de  l'or  est  bien  plus  fréquent  que  chez  d'autres. 

On  a  cherché  à  abrégercelle  opération ,  au  moins  pour  les  filets 
d'assiettes,  à  Meissen  et  à  Berlin,  en  plaçant  ces  pièces  sur  la  tête 
d'un  tour  en  l'air,  de  manière  h  faire  passer  la  circonférence  de 
d'assiette  sous  le  brunissoir  tenu  par  l'ouvrier.  Je  donne  ci-contre 
n°  1  og,  une  idée  de  ce  mécanisme. 
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L'or  on  se  lirunis£»iil  sVtend,  et  si  celte  extension  ne  se  U 
pjis  à  peu  près  l'pi loi  lient  partout .  les  parties  très-comprimées  t 
séparent  <ii>s  partiesqui  nel'ont  pas  encore  été. 


mm-^, 


A«I.  m.  — roSAGE   PVIl  MOYENS  MÊCANIQUBS. 

g  \   —  Posaifi-  ilfs  couleurs  et  de  Cor  par  imprasioa. 

Ce  procédé,  qui  consiste  fi  transporter  sur  diverses  poteries  des 
épreuves  tiiées  en  couleurs  vitrifiables,  d'une  planche  gravée, 
avait  déjà  été  essayé,  ntxiis  aveii  itillii'ulté  et  imperfection,  en  An- 
gleterre, d'abord  à  l.iverpool,  puis,  vers  lySi  ,  dans  la  manu- 
facture  de  porcelaine  élnbiie  àWorcester,  parle  D'  Wales;  en- 
suite dans  les  faïonecries  du  Slnffordsbîre. 

1^  procédé  de  l'impression  sur  faïence éinaillée  élait  connu  en 
Suède,  à  Marieberg,  dès  i76u;j'ai  cilé  cefaitpage  ly.f. 

Un  M.  Berlevin ,  employé  en  1775  à  l'hôtel  des  ln%-alides  ,  en 
<lonna  connaissance  à  M.  Tarent ,  alors  directeur  de  la  tnanufao- 
lure  royale  de  Sèvres.  Il  fut  employé  en  1777  à  imprimer  les 
traits  des  têtes  antiques  faites  à  la  manière  des  camées,  sur  le 
beau  sen'ice  commandé  alors  par  le  priocc  Buriatinsky  pour 
l'impératrice  de  Russie.    (Voir"  Additions,  t.  H,  p.  797.) 

Ce  procédé  est  resté  stagnant  et  presque  ignoré  en  France 
jusque  vers  iHofj;  c'est  en  180H  quePotter  le  fit  connritre  à  la 
itianufacture ,  à  très-peu  près  tel  que  nous  le  pratiquons  actuel- 
lement et  qu3  nous  allons  le  décrire.  Depuis  lors,  ce  procédé 
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s'est  perfectionné  dans  ses  détails  ;  il  est  porté  maintenant  à  une 
grande  perfection  et  a  reçu  une  immense  extension,  en  Angle- 
lierre  d'abord ,  et  maintenant  en  France  et  en  Allemagne  ;  moins 
cependant  dans  ce  dernier  pays  que  dans  les  deux  premiers. 

On  sent  quels  immenses  avantages  il  y  a  à  faire ,  presque  aussi 
rapidement  que  Timpression  en  taille-douce,  des  ornements  très- 
compliqués  qui  peuvent  être  très-parfaits  si  on  a  voulu  donner  à 
la  planche  qui  doit  fournir  ces  ornements  par  milliers ,  toutes 
les  perfections  dont  la  gravure  est  susceptible. 

Néanmoins  il  y  a  des  difficultés  et  des  obstacles  qui  se  pré- 
.^entent  ici  et  que  ne  comporte  pas  l'impression  en  taille-douce. 
Celle-ci  s'exerce  sur  du  papier  mouillé  qui  s'applique  sur  toutes 
les  inégalités  de  plan  que  peut  avoir  la  planche  de  cuivre  \  ce  pa- 
pier va  puiser  dans  les  tailles  de  la  gravure  l'encre  qui  y  a  été  dé- 
posée ;  d'un  coup  de  presse  son  office  est  fait. 

Mais  dans  l'impression  sur  poterie,  il  faut  que  le  dessin  qui  a  été 
gravé  sur  un  corps  plan  et  roide,  soit  transporté  sur  un  autre  corps 
roide  et  sinueux ,  ce  qui  exige  deux  opérations  principales  au  lieu 
d'une.  La  première  est  l'opération  ordinaire  de  l'impression  en 
taille-douce,  c'est-à-dire  le  transport  du  dessin  gravé  dans  le 
cuivre  sur  le  papier  ;  la  seconde  est  le  transport  de  cette  épreuve, 
du  papier  sur  la  pièce  de  poterie ,  quelle  que  soit  sa  forme ,  c'est- 
à-dire  sur  un  corps  inflexible  à  surface  dure-  et  polie ,  offrant 
toutes  sortes  de  sinuosités.  !1  faut  que  cette  surface  enlève  au 
papier  l'empreinte  qu'il  a  reçue  de  la  planche  de  cuivre ,  et  qu'il 
l'enlève  complètement  et  promptement.  Nous  allons  apprendre 
par  quelle  série  d'ingénieux  procédés,  devenus  tous  les  jours  de 
plus  en  plus  simples,  on  a  réussi  à  atteindre  ce  résultat. 

Il  a  fallu  apporter  bien  des  modifications  à  fart  du  graveur  et 
de  l'imprimeur  en  taille-douce ,  depuis  la  gravure  de  la  planche 
jusqu'au  chargeage  de  la  pièce  de  poterie,  soit  en  couleur  vitri- 
fiable,  par  conséquent  en  couleurs  lourdes  et  dures,  soit  en  or.  Il 
a  fallu  arriver  à  obtenir ,  dans  ce  dernier  cas ,  non  pas  de  simples 
traits ,  mais  des  surfaces  assez  étendues ,  susceptibles  de  donner 
par  l'aspect  et  le  bruni  tous  les  avantages  qui  résultent  de  l'éclat 
métallique.  On  va  voir  comment  on  y  est  parvenu. 

Gtavure. — La  première  modification  apportée  à  cette  appli- 
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i;ution  de  la  gravure  et  de  l'impression  aux  objets  céramiques 
(:oriiirierK;e  dt'S  la  gravure.  On  peut  à  la  rigueur  se  servir  de 
tiiuteh  Wh  filanches  (gravées  ;  mais  quand  on  les  uni  exprès  pour 
vviu*  :ippliration ,  elles  doivent  être  gravées  d*abord  à  diverses 
proforiileiirs,  pour  varier  un  peu  les  intensités  des  tons;  ensuite 
li?n  liilllen  doivi*nt  être  assez  écartées  pour  que  les  traits  saillants 
qu'itlleH  donnent  ne  se  confondent  pas  par  les  différents  actes  de 
preHMon  qu'ils  vont  subir,  et  ne  produisent  pas,  en  se  touchant, 
di*H  liirhrs  noires  au  lieu  d'ombres,  surtout  lorsque  c'est  en  or 
qu*on  (loil  tim  les  épreuves. 

Li*H  couleurs  dont  on  les  charge  étant  dures  «  puisque  ce  sont 
ili^f*  oNyili'H,  et  même  des  matières  vitreuses  qui  les  composent, 
uneiii  IrM  pliiiH'lirs  assez  promptemeut;  on  doit  donc  préférer 
len  phinches  (Inrier  aux  planches  de  cuivre. 

K  M  r  n»  (1  '  i  m  pre  ssi  on.  —  L'encre  d'impression  en  taille-douce 
ehiirg('*e  de  couleurs  vitriiiabies  au  lieu  de  couleurs  or^miques 
ou  terreuses,  demande  une  pn'paration  particulière  très-soignée, 
pour  que  le  succès  de  Timpiession,  sur  lequel  elle  a  une  très- 
grande  influence,  soit  assure. 

Ln  première  opération  est  la  cuisson  de  Thuile  pour  Tamenerau  d^ré 
do  viiicuHité  convenable. 

iVvM  (le  riiiiilede  lin  ou  de  l'huile  de  noix  qu'on  emploie  à  Serres, 
on  prêfiN'e  ceUe  dernière.  Elle  doit  cire  bonne  cl  fraîche  ;  elle  présente 
d(^Jh  une  Horle  d'onrluiiHiiê  qu'elle  perdra  par  la  première  phase  de  la 
^ui^son ,  pour  en  prendre  une  plus  tenace  par  suite  de  celle  opération. 

On  verse  dans  une  casserole  île  fonte  de  fer  la  quantité  d'huile  que 
Ton  veut  préparer ,  ayant  soin  de  n'en  mettre  dans  la  casserole  qu*aoi 
deux  lier»  environ  de  sa  hauteur.  On  place  le  vase  sur  un  feu  clair  et 
vif;  l'huile  ne  tarde  pas  h  bouillir ,  à  s'échauffer  de  plus  en  plus  et  à  s'ê* 
paiHhir  :  lorsupron  la  juge  asseï  chaude  et  voisine  de  rinQamm«ition  ,  on 
la  purifie  et  on  diminue  sa  viscosité  en  y  jetant  successirement^  pendant 
qu'elle  c^t  *oujours  sur  le  feu,  des  tranches  de  pain  ordinaire  dont  le 
nombre  et  la  dimension  seront  pri>portionnêes  à  la  quantité  d*huile  à  pré- 
parer :  ainsi,  environ  :2  à  3  tranches  de  8 à  10  centimètres  de  diamètre  sur 
^eenliniétres  d'êpaisM'ur  pour  un  kilogramme  d'huile.  Le  pain  se  roussit. 
Il  le  frit  et  l'huile  devient  plus  limpide.  On  juge  Tètat  de  l'huile,  tant 
«m  couleur  qu'en  viscosité  «  en  en  prenant  souvent  dans  la  casserolle 
avec  une  cuiller  de  f«  r  et  l'v  revertfint. 

On  tient  cette  huile  limpide  et  jaune  sur  le  feu  jusqu'à  ce  qu'elle  soit 
arrivée  à  la  température  où  elle  s'enQamme,  et  alors  on  la  laisse  Brûler 
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pendant  quelques  moments.  On  relire  avec  précaution  la  casscrolle , 
rhiiile  continuant  de  brûler ,  on  la  pose  sur  la  paillasse  du  Tourneau  et 
on  ferme  U  cusserolle  avec  son  couvercle  qu'on  tient  constamment  par 
son  boulon  avec  des  pincettes  ou  des  nouels  de  linge  mouillé,  aGn  de 
Tcnlever  et  de  le  remettre  successivement,  et  jusqu'à  4«  5  et  6  reprises. 
Il  faut  qu>n  l'enlevant ,  Thuile  reprenne  feu ,  soit  d'elle-même  soit  en 
Tagiiant  avec  la  cuiller  de  fer.  Lorsquelle  n*est  plus  assez  chaude  pour 
se  rallumer  spontanément ,  on  la  remet  sur  le  feu ,  et  ainsi  de  suite ,  jus- 
qu'à ce  que  l'huile  devienne  visqueuse  et  d'un  brun  marron  par  l'ab- 
sorption du  noir  de  fumée  qui  s'est  formé  par  toutes  ces  combustions 
étouffées.  On  juge  que  Thuile  a  les  qualités  nécessaires  en  en  mettant 
quelques  parties  sur  une  assiette  blanche,  et ,  d'après  sa  couleur  plus  ou 
moins  foncée ,  on  la  divise  en  huile  faible ,  moyenne  et  forte ,  pour  l'em- 
ployer suivant  les  couleurs  ou  métaux  auxquels  ellcdoit  servirde  délayant, 

Chargeage  et  tirage  de  la  planche.  —  Pour  charger  la 
planche  ,  on  prend  de  Tune  de  ces  qualités  d'huile  «  la  quantité 
qu*on  juge  nécessaire,  et  on  y  ajpute  ,  sur  la  glace  ,  la  couleur 
déterminée;  an  donne  à  cette  couleur  la  liaison  nécessaire  avec 
rhuile  par  l'addition  d'une  certaine  quantité  de  noir  de  fumée  qui 
varie  en  raison  de  la  sorte  de  couleur  qu  on  veut  employer. 
Ainsi ,  pour  le  bleu ,  on  met ,  sur  i  o  parties  de  couleur  en  volume, 
un  dixième  de  noir  de  fumée;  pour  For,  on  en  met  un  tiers; 
avec  le  noir,  le  vert,  le  rouge,  on  n'en  met  point.  On  délaye  ce 
mélange  et  on  broie  le  tout  parfaitement  sur  la  glace,  au  cou- 
teau ou  à  la  molette. 

Le  noir  animal ,  qu'on  appelle  noir  d'ivoire,  et  qui  entre 
dans  l'enci^e  d'impression  en  taille-douce  sur  papier,  ne  pourrait 
étî^  employé  ici  à  cause  du  phosphate  de  chaux  qu'il  renferme. 

L'huile  la  plus  forte ,  qui  sèche  moins  promptement  que  les 
autres,  est  employée  pour  l'or,  ce  qui  permet  de  saupoudrer  les 
pièces  toutes  ensemble  et  quelque  temps  après  qu'elles  ont  été 
imprimées. 

Les  couleurs  sont  en  général  celles  qu'on  emploie  pour  le;^^ 
autres  décorations  qu'on  fait  à  la  main  sur  les  différentes  sortes 
de  poteries  et  d'excipients;  seulement  elles  reçoivent  plus  ou 
moins  de  fondant,  suivant  qu'ellesi doivent  être  appliquées  sur 
biscuit  ou  sur  glaçure ,  et  suivant  la  nature  de  la  glaçure. 

Les  planches  se  chargent,  soit  au  doigt,  soit  au  bouchon  5 
elles  sont  rarement  assez  grandes  pour  exiger  le  tampon. 
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Elles  se  nettoient  tantôt  avec  un  large  couteau  en  acier  très- 
flexible  et  dont  la  pointe  est  eoupée  en  un  long  biseau  à  bords 
parfaitement  droits  et  suilisamment  tranchants,  ou  bien  avec 
une  spatule  en  bois  ayant  les  mômes  dispositions  ;  on  enlève, 
soit  avec  cette  spatule,  soit  avec  ce  couteau,  et  presque d'nii 
seul  coup  toute  la  couleur  de  dessus  les  planches  ,  et  on  n'a  plus 
qu'à  les  nettoyer  définitivement  au  chiffon  ou  à  la  main. 

Pour  quele  chifTon  ,  ordinairement  en  mousseline,  ne  pénètre 
pas  dans  les  tailles  et  n'aille  pas  en  extraire  une  partie  de  la  cou- 
leur, on  l'empèse  légèrement;  cette  faible  roideur  ne  Tempéche 
pas  d'enlever  la  couleur  étendue  sur  les  phinches ,  mais  suffit 
pour  qu'il  ne  puisse  pas  aller  la  chercher  dans  les  tailles. 

Ces  opérations  sont  jusqu'ici  communes  à  toutes  les  sortes  ou 
méthodes  d'impression  5  mais  il  se  présente  quatre  modes  d'im- 
pression assez  différents  et  qui  demandent  de  la  différence  dans 
les  procédés. 

Ce  sont  :  1*  Les  impressions  au  papier  ou  à  la  gélatine  5  a*  les 
impressions  ou  sur  biscuit,  ou  sur  couverte. 

Nous  allons  suivre  d'abord  les  impressions  sur  papier  et  sur 
glaçure ,  puis  sur  biscuit ,  et  enfm  celle  qui  se  fait  au  moyen  de 
la  gélatine. 

A.  impression  sur  papier  et  sur  i^laçare. 

Le  tirage  sur  papier  n'a  rien  de  particulier,  mais  le  choix  et  la 
qualité  du  papier  sur  lequel  on  tire  les  épreuves  sont  très-impo 
tants  ;  ce  doit  être  du  papier  dit  Joseph,  c'est-à-dire  du  papier  fin, 
îibsolument  sans  colle  et  humecté  convenablement.  Op  lui  faisait 
subir  autrefois  diverses  préparations  avec  du  sel  marin ,  du  sa- 
von, etc.  ;  maison  a  reconnu  l'inutilité  de  ces  procédés.  Aussitôt 
que  le  dessin  a  été  transporté  de  la  planche  sur  le  papier ,  on  place 
ce  papier  dans  l'eau  ,  ou  plutôt  sur  l'eau. 

On  pn^pare  alors  la  pièce  à  imprimer. 

On  enduit  laglaçure,  vernis  ou  couverte,  avec  une  espèce 
de  mordant  qu'on  nomme  mixtion  ,  composé  d'essence  de  téré- 
benthine, à  laquelle  on  a  ajouté  environ  un  douzième  de  vernis 
de  copal  :  on  fiiit  complètement  sécher  cet  enduit  à  l'ctuve.  La 
pratique  a  fait  connaître  que  cet  enduit  n'est  pas  indispensable 
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sur  la  faïence,  ni  même  sur  la  porcelaine,  mais  il  rend  plus  cer- 
tain le  succès  du  décalcage.  On  peut  remplacer  cette  mixtion,  qui 
exige  un  séchage  à  l'étuve ,  par  une  mixtion  saline ,  comme  l'a 
fait  à  Sèvres  le  chef  imprimeur  Tristan  ;  elle  est  composée  sim- 
plement d'une  eau  d'alun  très-faible ,  qui  sèche  assez  prompte- 
ment ,  sans  qu'on  ait  besoin  d'étuve. 

On  prend  alors  le  papier  qui  porte  Tépreuve  de  la  planche ,  et 
dont  on  a  enlevé  Teau  en  excès ,  en  le  faisant  égoutter  sur  du  pa- 
pier buvard  ou  sur  de  la  flanelle ,  ou  mieux  encore  sur  une  plaque 
de  dégourdi  de  porcelaine  ;  on  l'applique  sur  la  pièce  de  poterie  , 
de  manière  que  le  dessin  ou  la  gravure  soit  mis  dans  la  place  qui 
lui  convient  :  on  décalque  cette  gravure  en  appuyant  sur  le  papier 
au  moyen  d'un  tampon  de  feutre  ou  à  Taide  d'un  petit  rouleau  ^ 
on  enlève  le  papier  avec  facilité  ;  s'il  résiste  un  peu,  on  l'humecte 
de  nouveau.  La  gravure  qu'il  portait  a  été  entièrement  transmise 
sur  la  glaçure  de  la  poterie  ,  il  n'y  a  plus  qu'à  Ty  fixer  par  un 
feu  de  moufle  qui,  pour  faire  tenir  l'or  ou  faire  glacer  les  traits 
d'impression  quand  on  le  croit  nécessaire,  doit  être  assez  fort. 

Les  ornements  en  or  simpriment  de  la  même  manière ,  sauf  quelques 
modifications  dans  plusieurs  des  procédés. 

On  emploie  généralement  de  Tor  dissous  qu'on  délaye  dans  Thuilc 
cuite  que  nous  appelons  mordant,  en  y  ajoutant ,  comme  on  Ta  dit 
plus  haut,  un  tiers  en  volume  de  noir  de  fumée.  L*or  doit  porter  son 
15*«de  fondant. 

Mais  si  on  se  contentait  de  la  petite  quantité  d*or  qui  entre  dans  le  mé- 
lange du  mordant  et  du  noir,  on  aurait,  après  le  passage  au  feu  de 
moulle,  des  traits  en  surface  d'or  extrêmement  légers,  maigres  et  gre- 
nus. Il  faut  donc  ajouter  de  Tor  à  ces  empreintes,  par  un  procédé  in- 
génieux que  nous  tenons  de  M.  Legros  d'Anisy.  On  met  dans  un  petit 
caisson  de  papier  à  lettre  de  Tor  en  poudre  très-fine  et  très-sèche  ;  lors- 
que la  pièce  vient  de  recevoir  Timpression ,  et  pendant  que  celle- 
ci  est  encore  visqueuse ,  on  prend  dans  ce  petit  caisson ,  avec  un  pinceau 
fin,  un  peu  de  la  poudre  d'or  qu'on  y  a  mise,  on  passe  le  pinceau  sur 
toutes  les  impressions  qui ,  par  leur  viscosité ,  retiennent  Tor  ;  on  re- 
passe par-dessus  le  tout  un  blaireau  fin  qui  enlève  Texcédant  d'or  et 
celui  qui  est  resté  sans  aucune  adhérence  sur  la  pièce.  Cet  or  ne 
contient  que  5  p.  0/0  de  fondant  et  ne  doit  être  broyé  qu'à  Teau:  il 
couvre  bien  les  traits,  et  même  les  espaces  larges  tels  que  des  cossons 
de  pal  mettes,  des  pleins  de  grecques  ou  bâtons  rompus ,  ou  des  pleins  de 
lettres  capitales ,  qui  doivent  avoir  été  remplis,  ou  avec  dos  tailles  très- 
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serrées  ou  au  pointillé.  Cet  or  reçoit  un  bruni  presque  aussi  aniet  brillaBl 
que  l'or  mis  au  pinceau ,  avec  une  solidité  et  une  durée  presque  ègilci 
à  celles  de  cet  or ,  conime  nous  nous  en  sommes  assuré  par  expérience, 
en  soumettant  pendant  six  mois,  à  un  usage  domestique  continoydei 
assiettes  sur  lesquelles  on  avait  appliquera  côté  Tun  de  rautre^kf 
deux  procédés  de  dorure. 

Non-seulement  on  pratique  cette  saupoudralion  sur  la  dorure  par  îhi- 
pression,  dont  elle  n  augmente  pas  du  tout  le  prix,  et  qui  est  presqie 
indiS|)t:nsable  si  on  veut  produire  des  dorures  belles,  solides  et  durables; 
mais  on  la  pratique  aussi  sur  les  ornements  colorés  qui  doivent  ùin 
partie  d'une  décoration,  afin  de  leur  donner  plus  de  corps  ,  de  coolcar 
et  de  glacé. 

B.  impression  sur  papier  et  sur  biscuit. 

Ce  mode  d'impression,  qui  s'applique  principalement  à  toutes 
les  poteries  dont  la  cuisson  est  double  (  Foyez  Vol.  I ,  ch.  IV, 
art.  IV,  §  '2 ,  p.  i83,  ce  qu'on  entend  par  là),  exige  dans  le  pa- 
pier et  sa  préparation  une  tout  autre  qualité.  Il  ne  doit  pas  être 
colle,  mais  au  lieu  d'être  mou,  et  par  conséquent  cotonneux  et 
peu  tenace,  il  doit  avoir  au  contraire  une  grande  ténacité,  une 
ténacité  telle  qu'on  ne  puisse  que  difficilement  le  déchirer,  et  que. 
tordu  comme  une  corde,  il  en  acquière  la  force.  Jusqu'à  présent 
on  n'a  bien  su  le  faire  qu'en  Angleterre.  L'encre  d'impression  est 
très-visqueuse,  et  il  paraît  qu'on  y  fait  entrer  du  bitume  comme 
dans  le  mordant  cité  page  6i6. 

Le  tirage  doit  se  faire  avec  une  grande  rapidité  pour  fournir  conli- 
nuellement  de  Touvrage  au  décalcage;  aussi  a-t-on  cherché  à  Tabrf^er 
par  tous  les  moyens  possibles.  J'ai  décrit  (  Livre  II,  vol.  II,  page  154) 
un  de  ces  moyens,  pratiqué  à  la  faïencerie  de  Meltlach. 

Le  décalcage  sur  le  biscuit  des  faïences  fines  et  de  la  porcelaine  tendre 
s*opérc  plus  facilement  que  sur  les  glaçures.  La  surface  matte  du  biscuit 
n*a  pas  toujours  besoin  de  préparation.  La  couleur  vilrifiable  ne. doit 
pas  contenir  de  fondant,  la  glaçure  qu*on  place  sur  la  pièce  et  qui  couvre 
rimpression  devant  en  tenir  lieu.  Le  papier  ne  pourrait  pas  8*enlever 
sans  se  déchirer  et  déranger  les  figures  imprimées;  on  ne  peut  Pôter  de 
dessus  les  pièces  qu'en  plongeant  celles-ci  dans  Teau  et  les  y  laissant 
quelque  temps.  Celte  impression ,  exécutée  très  en  grand  dans  les  mano- 
factures  de  faïence  fine  et  de  porcelaine  tendre,  a  été  accélérée  par  une 
multitude  de  petits  moyens  qui  deviennent  importants  dans  une  Tibrica- 
(ion  <aiJS8i  étendue.  On  imprime  à  Longport  une  assielte  en  8  secondes. 

£omme  la  glaçure,  délayée  dans  Teau,  ne  prendrait  pas  sur  les 
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traits  de  la  gravure  faite  avec  une  matière  huileuse  ,  on  est  obligé  de 
passer  les  pièces  de  biscuit  imprimées,  avant  de  les  mettre  en  émail  ou 
en  vernis ,  à  une  température  incan  iescentc  a>sez  élevée  pour  détruire 
entièrement  toute  la  matière  grasse.  C'est  un  feu  de  plus  qu'elles  doivent 
supporter  ^  mais  ce  feu  est  peu  dispendieux.  On  a  dans  les  manufactures 
de  faïence  fme  et  de  porcelaine  tendre,  où  ce  genre  d'ornementation  se 
pratique  très  en  grand,  des  fourneaux  de  moufle  de  17  décimètres  de 
hauteur,  disposés  exprès  pour  brûler  les  huiles  d'impression  avant  de 
mettre  la  gb'jure  sur  les  pièces  imprimées. 

C.  impression  à  la  colle  ou  à  la  gélatine. 

Ce  procédé  est  plus  long  que  le  précédent,  mais  il  a  deux 
avantages  sur  lui  :  premièrement ,  de  donner  des  épreuves  beau- 
coup plus  nettes  ;  secondement,  de  ne  fatiguer  en  aucune  manière 
les  planches  de  cuivre  les  plus  précieuses. 

On  prépare  une  dissolution  limpide  de  colle  de  Flandre  ou  de 
gélatine  de  peau  de  gants  ou  de  parchemin ,  à  laquelle  on  donne  la 
consistance  d'un  sirop  visqueux.  On  la  coule  chaude  dans  des  assiettes 
de  faïence,  sur  des  plats  ou  sur  toute  matière  à  surface  bien  lisse,  de 
manière  à  avoir  par  le  refroidissement  une  plaque  de  gélatine  de  2  à  3 
millimètres  d'épaisseur ,  qui  a  la  solidité  de  la  gomme  élastique. 

On  charge  la  planche  de  cuivre  dont  on  veut  tirer  une  épreuve  avec 
une  huile  cuite  et  siccative  de  noix,  mêlée  d'un  peu  d'essence  de  térében- 
thine, et  on  l'essuie  à  la  main  à  la  manière  des  imprimeurs  en  taille- 
douce  On  voit  qu'on  n'a  mis  dans  cette  huile ,  ni  par  conséquent  dans 
les  tailles  de  la  planche,  aucune  matière  vitreuse  ou  vitrifiable. 

On  applique  la  plaque  de  gélatine  mentionnée  plus  haut  sur  la  planche 
de  cuivre  gravée  et  chargée  de  cette  huile  épaisse  ;  on  peut  aussi  appli- 
quer la  planche  de  cuivre  par  un  mouvement  de  roulement  sur  cette 
gélatine,  à  laquelle  on  a  donné  alors  une  courbure  convexe,  en  la 
plaçant  sur  un  demi-cylindre  en  l)ois  garni  de  Qanelle. 

Ou  bien  on  tire  comme  à  l'ordinaire  une  épreuve  sur  papier  et  on  la 
contre-épreuve  au  moyen  de  la  roulette  sur  la  gélatine. 

Par  l'un  ou  l'autre  procédé ,  et  à  l'aide  d'une  faible  compression  exer- 
cée à  la  roulette  ou  simplement  avec  la  main,  on  transporte  sur  la  plaque 
de  gélatine  le  dessin  gravé  sur  la  planche  de  cuivre.  Il  ne  faut  pas 
oublier  que  la  planche  n'a  été  chargée  qu'avec  de  l'huile. 

On  prend  alors  cette  plaque  décolle  qui  a  reçu  l'empreinte,  et  on  la 
décalque  sur  la  pièce  de  poterie  sur  laquelle  on  veut  placer  le  dessin,  en 
appuyant  fortement  mais  également  sur  la  plaque  de  gélatine.  Le  dessin, 
qui  est  a  l'huile ,  quitte  la  gélatine  pour  se  fixer  complètement  et  très- 
nettement  sur  la  poterie.  On  enlève  la  plaque  de  colle,  et,  comme  i  nuiie 
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dont  elle  élnit  chargée ,  esl  transparente ,  à  peine  voit-on  sur  la  pièce  de 
poterie  le  dessin  qui  y  est  décalqué.  * 

Alors,  avec  une  e>pèce  de  tampon  de  coton  cardé  irè5-Gn,  on  prend 
une  couleur  viirifialjle ,  réduite  par  le  broyage  à  la  plus  grande  téoailé 
[lossible .  et  parfaitement  sèche  ;  et  Ton  saupoudre  cette  couleur  sur  la 
pièce  de  poterie  qui  a  reçu  le  dessin.  Les  traits  à  Thuile  se  chargeât 
seuls  de  la  couleur  qu'ils  retiennent.  On  enlève  facilement  avec  un  pis- 
ceau  de  poils  de  blaireau  la  couleur  tombée  entre  les  tailles  et  sur  ks 
différentes  parties  de  la  pièce  qui  entourent  le  dessin  ,  ainsi  que  nous 
avons  dit  qu'on  le  faisait  pour  l'impression  en  or.  Le  dessin  est  main. 
(enant  rendu  exactement,  complètement  et  nettement  avec  une  con- 
teur vitrifiablc,  qu'il  ne  s'agit  plus  que  de  cuire,  c'est-à-dire  de  par- 
Tondre  au  feu. 

On  peut  charger  l'huile  déposée  par  la  gélatine  sur  la  pièce ,  de  tontes 
sortes  de  couleurs  vitriGables,  qui  doivent  contenir  leur  fondant  «  si  le 
<iêcalcage  est  exécute  sur  porcelaine  dure. 

On  peut  également  la  charger  d'or  en  poudre  et  obtenir  par  ce 
moyen  des  ornements  en  dorure  à  larges  parties,  au  lieu  des  traits 
maigres  que  donnait  le  procédé  décrit  en  A ,  quand  Tor  n'était  pas  sau- 
poudré. 

Impression  à  la  gélatine  avec  augmentation  et  ré* 
duction.  — Un  graveur  en  taille-douce,  le  sieur  Gonord  a  su 
donner,  en  1818,  une  remarquable  application  à  ce  procédé 
d'impression,  en  tirant  de  la  même  planche,  et  au  moven  delà 
gélatine,  des  épreuves  plus  petites  ou  plus  grandes  que  la  gra- 
vure originale  et  parfaitement  régulières.  Il  a  tenu  son  procédé 
secret  tant  qu'a  duré  son  brevet  d'invention ,  et  personne  que  je 
sache  n'a  pu  le  deviner.  A  son  échéance,  en  i8i3,  il  a  été  pu- 
blié dans  le  lome  24  des  Brevets  d'invention  ;  mais  cette  descrip- 
tion est  tellement  obscure ,  le  procédé  est  tellement  compliqué 
qu'on  n'y  voit  qu'une  chose,  c'est  la  propriété  qu'a  une  plaque 
de  gélatine  de  gonfler  régulièrement  dans  l'eau  froide  et  de  se  ré- 
trécir régulièrement  dans  l'esprit-de-vin. 

D'après  celte  propriété  ,  nous  avons  mis  à  Sèvres  à  exécution 
le  procédé  de  Gonord,  mais  d'une  manière  beaucoup  plus  simple, 
et  par  conséquent  plus  expédilive. 

On  fait  une  dissolution  de  gélatine  de  rognures  de  parchemin,  c*esl  la 
meilleure,  elle  est  limpide.  Lorsqu'elle  a  pris  lu  consistance  d'un  sirop, 
on  retend  en  couches  minces  sur  une  plaque  de  cui^re;  en  se  refroidis- 
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sant  elle  se  réduit  en  une  feuille  qui  n*est  pas  plus  épaisse  qn*une  feuille 
de  papier  forl ,  et  qui  donne  ce  qu'on  nomme  le  papier  glacé. 

On  charge  comme  à  Tordinaire ,  avec  des  couleurs  vitrifiables ,  la 
planche  gravée  dont  on  veut  avoir  des  épreuves,  on  tire  une  épreuve  sur 
papier  non  collé,  comme  il  est  dit  à  l'article  A  ;  on  pose  cette  épreuve  très- 
humide  sur  la  feuille  de  gélatine,  et  Ton  décalque  la  gravure  à  la  roulette 
comme  on  l'a  décrit.  Si  on  veut  avoir  une  épreuve  de  la  grandeur  de  la 
gravure ,  on  pose  immédiatement  la  feuille  de  gélatine  sur  la  pièce  de 
poterie  vernissée,  dont  la  surface  a  reçu  la  mixtion,  et  on  opère  le  dé- 
calcage  par  simple  pression  à  la  main  ou  à  la  roulette.  Mais  si  on  veut 
avoir  des  épreuves  plus  grandes  ou  plus  petites  que  l'original ,  on  pro- 
cède comme  il  suit  : 

Pour  Vaugmentation  de  Vépreuve.  —  On  met  la  feuille  de  gélatine 
sur  Teau,  ayant  soin  de  tenir  la  partie  imprimée  en  dessus.  Il  se  forme 
un  bord  de  relèvement  qui  empêche  Teau  de  recouvrir  cette  surface  et 
qui  permet  à  la  feuille  de  gélatine  de  surnager.  On  la  voit  s'étendre  en 
tous  sens  avec  une  grande  régularité,  et  au  bout  d'une  heure  elle  a 
pris  toute  son  extension  qui  peut  être  de  plus  du  tiers.  11  faut  Ten- 
levcr ,  on  passe  dessous  une  feuille  de  papier  à  décalquer ,  on  enlève 
ainsi  la  feuille  de  gélatine  sans  mouiller  la  face  imprimée.  On  pose 
cette  face  de  la  feuille  de  gélatine  sur  la  pièce  de  poterie  mention- 
née ,  et  on  décalque  au  moyen  de  la  roulette  ,  ou  même  avec  la  main 
comme  on  l'a  fait  pour  les  autres  décalcages.  Pour  enlever  la  géla- 
tine, on  met  la  pièce  dans  de  Teau  très-chaude;  la  gélatine  s'y  dissout 
entièrement  et  l'épreuve  de  la  gravure  reste  nette  sur  la  pièce  de  porce- 
laine ou  de  toute  autre  poterie  à  glaçure. 

Pour  la  réduction  de  Vépreuve,  On  procède  exactement  comme 
dans  l'opération  précédente ,  mais  on  place  avec  les  mêmes  précautions 
la  feuille  de  gélatine  imprimée  sur  un  bain  d'esprit-de-vin:  on  voit  cette 
feuille  se  rétrécir  avec  régularité ,  et  en  moins  d'une  demi-heure  elle  a 
pu  être  réduite  d'environ  un  quart. 

11  faut  éviter  que  la  partie  de  la  feuille  de  gélatine  qui  porte  la  gravure 
et  qui  doit  être  placée  sur  la  pièce  mixtionnée,  soit  mouillée  d'esprit-de- 
vin,carce  liquide  dissoudrait  la  mixtion  et  s'opposerait  au  décalcage. 
On  décalque  de  même  et  on  enlève  encore  la  gélatine  au  moyen  de 
Teau  chaude. 

Les  épreuves  restent  très-nettes,  on  peut  leur  donner  plus  d'intensité, 
et  surtout  à  celles  qui  sont  en  or ,  en  les  poudrant  de  couleurs  ou  d'or 
en  poudre  comme  on  Ta  expliqué  plus  haut. 

On  voit  que  ce  procédé ,  par  la  lenteur  d'exécution ,  est  jus^ 
qu'à  présent  plutôt  de  curiosité  ou  de  rare  application  que  d'exé- 
cution commerciale ,  aussi  a-t-il  été  très-peu  employé.  Ses  avan- 
tages sont  plutôt  pour  la  librairie  et  la  géographie ,  en  permettant 
II.  42 
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de  se  servir  de  la  même  planche  pour  des  ouvrages  de  différeDts 
formats,  d'employer  des  planches  qui ,  n'ayant  pas  été  faîtes  pour 
un  ouvrage,  pour  un  service  de  table  ou  de  déjeuner,  seraient 
ou  trop  grandes  ou  trop  petites.  La  pratique  pourra  le  simplifier 
encore  et  le  rendre  plus  expéditif,  mais  je  doute  qu'il  soit  ja- 
mais d'un  grand  usage  dans  les  arts  céramiques  (*). 


CHAPITRE  V. 


CUISSON  DES  COULEURS. 


La  cuisson  des  couleurs  vitrifiables  a  des  degrés  d'importance 
et  des  difficultés  bien  différentes  suivant  les  objets  auxquels  elle 
s'applique.  Quels  que  soient  ces  objets  elle  demande  toujours  à 
être  juste  pour  que  les  couleurs  aient  la  beauté ,  l'éclat  et  la  soli- 
dité qu'on  doit  en  attendre  ;  mais  il  y  a  en  général  peu  de  lati- 
tude entre  le  temps  où  la  cuisson  n'est  pas  encore  complète  et 
celui  où  elle  a  dépassé  ses  limites.  Ce  peu  de  latitude  rend  Topé- 
ration  d'autant  plus  délicate  que  les  limites  sont  plus  resserrées 
et  elles  le  sont  d'autant  plus  que  les  pièces  peintes  à  cuire  soot 
faites  avec  plus  de  perfection. 

Nous  avons  déjà  dit ,  en  classant  les  couleurs  en  trois  groupes 
sous  le  rapport  du  degré  de  température  où  on  les  cuit,  qu'il  y 
avait  un  de  ces  groupes  qu'on  nommait  couleurs  au  grand 
feu,  parce  que  la  couleur  appliquée  sur  les  poteries  devait 
recevoir  le  feu  nécessaire  à  la  cuisson  de  cette  poterie  ou  au  moins 
de  sa  glaçure  ;  nous  n'avons  pas  à  nous  en  occuper  puisque  le 
fourneau  où  on  les  cuit,  le  feu  qu'on  leur  donne,  sont  les  mêmes 
que  ceux  qui  sont  nécessaires  à  la  cuisson  de  cette  Poterie. 

Restent  les  coul  eu  r s  qu'on  appelle  de  m  o  u  f  1  e(*)et  qui  sont 

(*)  Le  sieur  Gonord ,  fils ,  le  pratique  avec  succès  et  assez  en  grand  pour  liai- 
pression  en  or  d'objets  de  parfumerie ,  de  pliannacle ,  etc. 

(*)  On  ies  appelle  aussi  couleurs  de  réverbère  ;  c'est  le  nom  qu*on  leur  donne 
dans  Tart  du  faïencier ,  pour  les  distinguer  des  couleurs  mises  dansTémaU  même. 
TVous  emploierons  quelquefois  cetlé  expression  comme  synonyme  de  couleur  de 
moufles. 
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OU  dures  ou  tendres;  elles  se  cuisent  dans  la  même  espèce  de  four. 
C'est  donc  de  ce  four  qu'on  nomme  moufle  dont  nous  devons 
d'abord  nous  occuper.  La  température  qu'on  peut  donner  aux 
couleurs  dans  ces  fours,  s'étend  depuis  le  rouge  sombre  jusqu'à 
la  température  de  la  fusion  de  l'argent  ou  du  3"  au  6*  degré  du 
pyromètre  deWedgwood. 

§4*'.  —  Des  fourneaux  pour  cuire  les  couleurs  vitrifiables 

dites  de  moufles. 

Les  fourneaux  qui  servent  à  cuire  ces  couleurs  peuvent  être 
rlivisés  en  deux  classes.  La  première  renferme  les  m  ouf  les 
fixes;  ce  sont  les  plus  généraux  et  presque  les  seuls  dont  l'usage 
soit  répandu  dans  toute  l'Europe.  La  seconde  serait  nommée 
fourneaux  à  moufles  mobiles.  Ils  ont  été  abandonnés; 
mais  comme  il  est  probable  qu'ils  seront  repris  un  jour,  nous  di- 
rons ce  que  nous  savons  de  ceux  qui  ont  existé. 

A.  Monfles  fixes.  —  Les  moufl  es  sont  des  espèces  de  bottes  ■ 
rectangulaires  M ,  PI.  lix  ,  fig.  2  ,  et  PI.  lviii,  fig.  5,  en  terre 
cuite  dont  la  partie  supérieure  est  ordinairement  voûtée  ;  dans 
celles  de  Sèvres  et  de  Paris  que  nous  décrivons,  la  plaque  P 
d'une  extrémité  sert  de  porte  pour  introduire  les  poteries  :  on  la 
ferme  en  la  lutant  avec  de  la  terre  à  four. 

Cette  botte  M,  ou  la  Moufle,  est  le  laboratoire;  c'est  au* 
dessous  qu'est  généralement  le  foyer  F  dont  la  bouche  t,  est 
antérieure  ,  au-dessous  est  le  cendrier  C.  L'entrée  de  la  cheminée 
H  est  souvent  formée  par  un  grand  nombre  d'ouvertures  o 
pratiquées  dans  une  plaque  cintrée  placée  au-dessus  et  à  très- 
peu  de  distance  de  la  moufle.  Cette  cheminée  est  prolongée  par 
le  canal  ou  tuyau  de  la  hotte  sous  laquelle  on  place  ordinaire- 
ment le  fourneau. 

Ce  mode  de  fourneau  est  le  plus  général.  Cependant  on  le  mo- 
difie suivant  les  pays  et  les  usages.  Ainsi  les  moufles  employées  à 
Paris  par  les  cuiseurs  de  dorure  et  de  peinture  les  plus  renommés, 
ont  la  forme  représentée  par  la  figure  2 ,  PI.  lix. 

Celles  d'Angleterre  pour  la  porcelaine  tendre  dont  le  foyer 
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est  inférieur,  ont  une  disposition  de  cheminée  très-diffëraote; 
voyez-en  la  figure  et  la  description  n**  loi,  page  454- 

En  Allemagne ,  dans  plusieurs  fabriques ,  la  moufle  est  placée 
dans  un  fourneau  à  alandier  latéral.  Telles  sont  celles  que 
j'ai  vues  à  Berlin  et  à  Vienne.  Je  donne  par  les  figures  des 
PI.  Lix  et  LX  ;  une  idée  exacte  de  ces  fourneaux  de  moufles 
qui  paraissent  avoir  une  complication  de  construction  dispen- 
dieuse et  inutile,  puisque  nous  cuisons  fort  bien  dans  nos 
moufles  simples  et  que  nous  pouvons  y  porter  la  température  à 
un  degré  plus  que  suffisant  pour  cuire  les  couleurs  dures. 

B.  composition  et  façonnai^e. —  Les  Moufles  sont  ordi- 
nairement faites  en  terre,  c'est-à-dire  d'une  argile  de  bonne  qua- 
lité pouvant  résister  à  un  feu  assez  fort  sans  se  fondre  ni  se  ra- 
mollir, et  surtout  ne  contenant  ni  chaux,  ni  pyrites,  ni  bitume, 
qui  pourraient  par  des  causes  très-différentes  altérer  les  cou- 
leurs (*). 

L'argile  peut  être  dégraissée  par  du  sable,  mais  en  petite  quan- 
tité; c'est  surtout  par  du  ciment  bien  cuit  de  cette  même  argile, 
de  finesse  différente  suivant  la  grandeur  de  la  moufle,  qu'on  doit 
enlever  à  l'argile  sa  trop  grande  plasticité. 

Nous  avons  à  Sèvres  deux  compositions  un  peu  diflerentes  sui- 
vant la  grandeur  des  moufles.  Les  moufles  ordinaires  sont  com- 
posées : 

D'argile  plastique  de  Dreux 37 

De  gros  ciment  de  cette  argile  dit  Mouche tte 39 

De  ciment  fin 24 

Cette  pâte  prend  g  p.  0/0  de  retraite  au  feu  de  dégourdi;  les 
grandes  moufles  semblables  à  celle  xjui  est  représentée  PI.  lviii 
fig.  5 ,  sont  composées  : 

D'argile  plastique  de  Dreux ,35 

De  ciment  fin 65 

La  pftte  prend,  à  partir  de  la  dessiccation,  de  retraite,  i  op.  0/0. 

0)  U  est  bien  rare  qu'une  argile  noire  par  du  bitume  ou  du  charbon  ne  con- 
tienne pas  en  même  temps  des  pyrites» 
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Ces  rapports  doivent  varier  en  raison  de  la  qualité  des  ar- 
giles. 

Elles  se  font  par  des  applications  successives  de  colombins  bien 
maniés ,  soit  à  la  poignée ,  soit  dans  des  moules  en  plâtre ,  soit 
dans  des  moules  en  bois  composés  de  ais  de  planches  jointes, 
cerclées  ou  réunies  par  des  bandes  de  fer  et  attachées  ensemble 
par  des  tenons  à  clavettes  et  des  crochets.  C'est  dans  l'intérieur 
de  ces  espèces  de  caisses  qui  ont  la  forme  et  la  grandeur  de  la 
moufle ,  que  se  moulent  et  se  réunissent  les  différentes  parties 
qui  la  composent;  il  est  même  difficile  de  mouler  sûrement, 
solidement  et  régulièrement  une  très-grande  moufle^ sans  ce 
moyen.  Les  rebords  se  font  à  la  main,  les  feuillures  au  calibre , 
et  les  douilles  et  visières  faites  au  tour,  s'ajustent  et  se  collent 
après  coup. 

Dans  la  moufle  de  Berlin,  Pi.  lix,  fig.  i,  comme  dans  celle 
de  Vienne,  PI.  lx,  fig.  i  (*) ,  le  tirage,  le  circuit  que  font  la 
flamme  et  la  chaleur  à  Tentour  de  la  moufle ,  sont  suffisamment 
indiqués  par  la  fig.  i ,  PI.  lix,  qui  représente  une  des  moufles  de 
Berlin  que  j'ai  vue  marcher ,  comme  je  l'ai  décrit  page  399,  et 
dont  le  dessin  m'a  été  remis  par  M.  Frick.  -Les  moufles  sont 
accollées  au  nombre  de  six  ;  la  porte  d'emmouflement  est  placée, 
ce  que  nous  appellerions  derrière  par  opposition  à  la  bouche  du 
foyer  que  nous  regardons  comme  le  datant.  C'est  une  bonne 
disposition ,  en  ce  qu'on  craint  moins  qu'il  s'introduise  des  étin- 
celles ,  des  cendres  et  surtout  de  la  fumée  dans  la  moufle.  Je  ne 
reviendrai  pas  davantage  sur  les  descriptions  que  j'ai  données  de 
ces  fourneaux,  mais  on  y  a  remarqué  des  inconvénients  tels  que 
défaut  de  tirage  et  enfumage  qui  y  ont  fait  renoncer  peu  à  peu . 
On  les  avait  déjà  abandonnés  à  Heissen  en  i836  (  p.  376). 

Nous  avons  à  Sèvres  deux  formes  générales  de  moufles  dont 
nous  sommes  contents.  Les  unes  destinées  pour  cuire  des  pièces 
(le  moyenne  dimension  sont  tellement  semblables  à  celles  de 
Paris,  que  je  n'ai  pas  cru  nécessaire  de  les  faire  figurer;  j'ai 
préféré  donner  celle  de  M.  André,  PI.  lix  ,  fig.  2  A  B,  un  des 


{})  Je  tiens  ce  dessin  de  M.  Baumgartner,  directeur  de  la  manufacture  Impériale 
de  Vienne  en  18&0. 
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plus  habiles  cuiseurs  de  Paris;  elle  est  en  tout  semblable^ 
celle  de  MM.  Rousseau,  Perdu,  Yion,  etc.  J*ai  remarqué  que 
Tespace  entre  les  parois  de  la  moufle  et  ceux  du  mur,  était  bien 
moins  grand  qu'à  Sèvres  ,  et  qu'on  ne  se  plaignait  ni  de  débat 
de  tirage  ni  d'étoufiement  du  feu;  mais  j'ai  pensé  qu'avec  on  pen 
plus  d'espace  nous  étions  bien  plus  à  l'abri  de  toutes  craintes  î 
regard  de  ce  défaut,  dont  les  conséquences  seraient  pourb 
manufacture  royale  bien  plus  graves  en  raison  des  peintures^ 
d'art  extrêmement  délicates  et  précieuses  qu'elle  a  si  souvent 
occasion  de  cuire. 

Néanmoins  il  y  aurait  peut-être  un  milieu  à  prendre  entre  Té* 
cartement  de  5  centim.  qui  est  celui  des  moufles  de  Paris  et  celia 
de  8  à  lo  centim.  qui  est  le  nôtre. 

La  seconde  forme  générale  des  Moufles  fixes  est  celle  qa*on 
donne  aux  moufles  destinées  à  cuire  des  plaques  ou  tables  rondes 
d'un  seul  morceau  ayant  plus  d'un  mètre  ou  de  longueur  ou  de 
diamètre  ;  cette  dimension  demande  des  moufles  beaucoup  plus 
hautes  que  larges  :  celle  qui  est  représentée  fig.  5 ,  PI.  lviii, 
donne  une  connaissance  complète  de  notre  moufle  à  tables,  ii 
plus  grande  sous  le  l'apport  de  la  hauteur.  L'échelle  et  la  descrip- 
tion des  planches  compléteront  cette  indication. 

On  peut,  on  doit  même  faire  en  plusieurs  pièces  carrées  de  3  à4 
décimètres  de  côté,  ces  très-grandes  moufles  qui,  faites  d'une  seule 
pièce ,  seraient  non-seulement  très-diificiles  à  exécuter,  maïs  qui 
se  fendraient  irrégulièrement  dès  la  première  cuisson ,  tandis  que 
les  moufles  faites  de  plaques  bien  jointes  par  des  feuillures  et 
rainures  remplies  de  pâte  cimentée  et  mêlée  d'un  peu  de  li- 
tharge,  ne  se  fendent  pas  ou  ne  présentent  que  des  fentes  courtes 
et  peu  ouvertes. 

Les  fentes  qui  se  produisent  dans  les  moufles  de  terre ,  au  bout 
de  peu  de  temps ,  ont  fait  chercher  à  faire  ces  enveloppes  d'une 
autre  matière  :  on  a  fait  des  moufles  en  fonte,  d'autres  en  tôle  forte. 

Il  faut  d'abord  que  la  fonte  soit  de  nature  à  n'exhaler  aucune 
vapeur  sulfureuse ,  ni  arsenicale ,  ni  charbonneuse  ;  il  faut  que 
ce  soit  de  la  fonte  noire  plutôt  que  de  la  fonte  blanche  sujette 
à  se  casser  par  un  choc  ou  par  un  changement  brusque  de  tem- 
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përature  :  néanmoins  ces  moufles  sont  susceptibles  de  s'affaisser, 
de  se  déformer  et  même  de  se  fendre. 

On  a  fait  aussi  des  moufles  de  tôle  forte,  garnies  extérieurement 
d'un  lut  argileux  5  elles  peuvent  servir  comme  moufle  d'essais, 
pour  cuire  des  petites  pièces ,  mais  elles  ne  tardent  pas  à  se  dé- 
former et  à  jeter  des  écailles  de  fer  oxydé  sur  les  pièces. 

B.  Monfles  mobiles.  —  Moufles  que  je  désigne  sous  ce  nom 
parce  qu'elles  sont  portées  sur  un  traîneau  de  fer,  et  qu'on  les 
fait  passer  dans  un  fourneau  long,  à  alandiers  latéraux  et  foyers 
inférieurs.  Le  milieu  ou  plutôt  la  chambre  du  milieu  de  ce  four- 
neau est  tenue  constamment  à  la  température  nécessaire  pour 
parfondre  les  couleurs.  J^s  chambres  par  où  entrent  et  sortent 
les  moufles  ou  ces  espèces  de  laboratoires  mobiles,  sont  tenues 
à  une  température  beaucoup  plus  basse  de  manière  à  laisser 
les  pièces  de  poterie  s'échauffer  graduellement  en  entrant,  et  se 
refroidir  de  même  en  sortant,  afin  d'éviter  les  fractures.  Un 
four  de  ce  genre,  très-remarquable  et  très-singulier  (PI.  lix, 
fig.  3  A,  B,G),  mais  beaucoup  trop  compliqué,  a  été  employé  pen- 
dant fort  longtemps  à  la  manufacture  royale  de  Sèvres,  pour  cuire 
les  peintures  et  dorures  sur  porcelaines  tendres  et  sur  porcelaines 
dures.  Il  avait  été  construit  à  Vincennes ,  en  i  jS  i ,  sous  la  direc- 
tion d'un  nommé  Gerin,  ouvrier  très-intelligent,  venant  de  Chan- 
tilly et  possesseur,  comme  Hellot  nous  Ta  appris ,  de  toutes  les 
recettes  et  procédés  de  fabrication  de  la  porcelaine  tendre.  Ce  four 
fut  transporté  à  Sèvres  lorsque  la  manufacture  s'y  établit  vers  1756. 

Je  donnerai  la  description  détaillée  de  ce  curieux  four  à  l'ex- 
plication des  planches.  Je  dois  me  contenter  d'en  exposer  la 
marche  et  les  résultats. 

On  remplissait  des  caisses  en  terre  cuite  de  :  long.  78  c. , 
larg.  48  c.  et  haut.  40  c.,  des  pièces  à  cuire  soutenues  par  des 
espèces  de  trois  pointes  fig.  4^9^,  dont  l'une,  la  plus  grande,  en- 
trait dans  un  trou  percé  dans  la  pièce,  et  la  tenait  suspendue; 
on  mettait  dans  la  caisse  au  plus  20  assiettes  en  porcelaine  tendre 
et  60  en  porcelaine  dure. 

Lorsqu'une  caisse  était  pleine,  on  la  faisait  légèrement  chauffer 
dans  une  étuve  particulière,  puis  on  la  plaçait,  comme  il  est  dit 
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à  la  description,  dans  la  i"  chambre  A,  et  successkemol 
dans  les  4  chambres  B,  G,  B,  E ,  jusqu'à  ce  qu'elle  arrivàtdaDsli 
chambre  G  du  grand  feu  :  on  Fy  laissait  le  temps  nécessaire  pov 
cuire  définitivement  tout  ce  qu'elle  rcnrermait;  on  jugeait  la 
température  à  la  vue  par  la  couleur  du  feu.  Il  fallait  pour  oeltoM 
très-grande  habitude,  ce  qui  réduisait  à  une  ou  deux  personoesls 
chefs  en  état  de  conduire  le  feu.  J'ai  fait  attacher  à  chaque  caisse 
une  montre  qui  la  suivait  et  qu'on  pouvait  retirer  avec  une  pion 
par  la  visière  F,  pour  la  voir  et  connaître  l'état  de  la  cuisson.  Le 
pièces  étant  cuites,  on  faisait  sortir  la  caisse  par  les  chambresH,!. 
K,  L,  M,  successivement  plus  froides.  La  figure  indique  et  l'expli- 
cation fait  savoir  que  des  trappes  T  ou  portes  en  terre  cuite  qn'oB 
descendait  par  des  fissures  tU',  etc. ,  pratiquées  dans  la  voùtt 
des  chambres ,  les  séparaient  et  concentraient  la  chaleur  daas  ks 
chambres  ainsi  fermées. 

On  voit  par  la  figure  et  la  description  que  le  principe  de  ce 
four  était  de  porter  tous  les  murs  à  la  température  déterminée 
pour  chaque  partie,  et  sans  le  laisser  refroidir  pour  retirer  comme 
onlefaitdans  lesmoufles  fixes, les  pièces  cuites,  puis  la  réchauffer 
ensuite  afin  d'en  cuire  de  nouvelles.  On  pouvait  au  contraire  les 
maintenir  à  la  même  température  nuit  et  jour,  tant  qu'on  avait  des 
porcelaines  destinées  à  être  cuites.  Après  avoir  eu  une  idée  aussi 
ingénieuse,  et  l'avoir  mise  en  exécution  à  grands  frais,  on  n'a  passa 
profiter  de  tous  tes  avantages  qu'elle  offrait,  puisqu'on  interrom- 
pait la  cuisson  la  nuit  et  les  dimanches.  Je  l'ai  fait  marcher  sans 
interruption  en  relayant  les  ouvriers  de  8  en  8  heures  comme 
dans  les  mines,  et  en  donnant  un  adjoint  au  chef  cuîseur.  Néan- 
moins j'ai  trouve  à  ce  fourneau  de  graves  inconvénients  qui  m'ont 
forcé  de  l'abandonner. 

D'abord ,  pour  jouir  de  tous  ses  avantages,  il  fallait  cuire  con* 
tinuellement  pendant  au  moins  1 5  jours.  Or  cela  exigeait  ou  une 
fabrication  immense  ou  des  distances  de  temps  très-grandes  et 
gênantes  entre  les  cuissons ,  afin  de  pouvoir  rassembler  le  nombre 
de  pièces  nécessaires  pour  faire  une  cuisson  continue  de  1 5  jours. 

Ensuite,,  quoique  j'aie  donné  à  cette  cuisson  l'avantage  d'une 
longue  et  continuelle  action  pendant  laquelle  on  a  passé  ai8 
caisses  renfermant  484o  pièces  de  toutes  sortes,  mais  principa- 
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lement  des  assiettes,  dans  la  fournée  de  i5  jours  consécutifs,  faite 
sans  interruption  en  novembre  1801  ,  par  conséquent  dans  la 
circonstance  la  plus  favorable ,  j'ai  reconnu  par  un  calcul  simple, 
mais  assez  précis  de  tous  les  frais,  que  le  prix  de  cuisson  d'une 
assiette  à  filet  d'or  était  de  a5  c.  pour  la  porcelaine  dure ,  par 
conséquent  un  peu  plus  cher  qu'à  la  moufle ,  et  que  pour  la 
porcelaine  tendre  elle  revenait  à  60  c.  à  cause  des  distances  qu'on 
était  forcé  de  maintenir  entre  les  pièces. 

M.  Legros  d'Anisy  s'est  emparé  du  principe  des  moufles  mobiles 
en  cherchant  à  l'appliquer  avec  plus  de  perfection  qu'on  ne  l'avait 
fait  àSèvres;  il  a  fait  construire  à  Paris, en  1809, un  four  à  4  cham- 
bres de  suite,  avec  plus  de  légèreté  et  non  moins  de  solidité  que  le 
fourdeSèvres.  Les  deux  chambresdu  milieu(Pl.LX,fig.  2),C,n**2 
et  3,  celles  de  complète  cuisson,  étaient  portées  à  la  température 
nécessaire  à  cette  cuisson  par  deux  grands  alandiers  latéraux  A" ,  A*. 
On  plaçait  sur  des  massifs  M  élevés  aux  deux  extrémités  des  quatre 
chambres  et  au  niveau  du  sol  du  four,  les  caisses  renfermant 
la  faïence  :  on  les  faisait  entrer  successivement  dans  la  première 
chambre  C,  n*^  1  où  elles  s'échauffaient  suffisamment  pour  passer, 
sans  qu'elles  éprouvent  un  changement  ni  trop  considérable  ni  trop 
brusque  de  température ,  dans  les  deux  chambres  intermédiaires 
n°  2et3et  on  les  sortait  parrautreextrémité,où  commençait  le  re- 
froidissement qui  se  terminait  sur  lemassif  desortie.  C'étaitàraide 
de  chaînes  et  de  treuils,  qu'on  faisait  marcher  cette  espèce  de 
convoi  de  cincf  caisses  renfermant  une  grande  quantité  de  pièces 
diverses  de  faïence  fine.  Les  assiettes  étaient  placées  dans  des 
espèces  de  cages  cylindriques  en  fer,  à  trois  montants  et  portées 
sur  des  crémaillères  qui  les  touchaient  à  peine.  On  cuisait  dans 
une  même  caisse  beaucoup  plus  de  pièces  et  avec  autant  de 
sûreté  que  dans  l'ancien  système.  Cet  établissement  de  décora- 
tion sur  faïence  fine  n'ayant  pas  eu  de  durée,  le  four  que  j'ai  vu 
marcher  avec  succès,  et  dont  je  donne  une  figure  très-exacte, 
PI.  LX,  fig.  2,  a  été  détruit,  et  je  ne  sache  pas  que  depuis 
lors  personne  ait  de  nouveau  pratiqué  ce  système  de  cuisson. 

C.  L'emmoiiflement  dans  les  moufles  fixes  et  probablement 
aussi  dans  les  moufles  mobiles,  demande  deux  sortes  de  considé* 
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rations  :  d'abord  de  mettre  dans  une  moufle  autant  de  pièca 
qu'elle  en  peut  tenir,  ayant  égard  à  la  forme  des  pièces  ,  à  la  dé- 
licatesse et  à  la  quantité  des  couleurs  dont  elles  sont  couverte. 
Les  pièces  à  simples  garnitures  d'or  peuvent  se  serrer  les  unes 
contre  les  autres  autant  qu'il  est  possible,  mais  celles  qui  som 
chargées  de  couleurs  demandent  à  «Hre  plus  éloignées  pour  qw 
les  essences  puissent  s'évaporer  et  que  leur  vapeur ,  en  réagissiot 
sur  les  couleurs,  ne  les  altèrent  pas.  11  faut,  en  connaissant  la  n>- 
partition  de  la  chaleur  dans  les  moufles,  que  le  cuiseur  place  ses 
pièces  en  raison  de  la  température  qu'elles  demandent  pour 
être  convenablement  cuites.  Il  faut  aussi  qu'il  évite  les  cloisons 
transversales,  elles  divisent  la  température. 

Les  pièces  doivent  être  mises,  le  plus  qu'il  est  possible,  de 
manière  que  les  poussières  qui  entrent  dans  la  moufle  avant  oa 
pendant  que  les  couleurs  sont  en  fusion ,  ne  puissent  tomber  sur 
les  parties  peintes.  On  est  tenté  de  mettre  horizontalement  les 
pièces  plates  telles  qu'assiettes  ,  coupes,  plateaux ,  etc. ,  la  partie 
peinte  en  dessous ,  mais  on  assure  que  dans  beaucoup  de  cas  les 
couleurs  exposées  ainsi  à  recevoir  directement  le  courant  ascen- 
dant de  vapeur  qui  se  forme  dans  la  moufle  et  qui  frappe  les 
parties  peintes ,  en  altère  les  couleurs  et  s'oppose  au  glacé  :  on 
ne  peut  encore  rien  établir  de  certain  à  ce  sujet. 

11  faut  éviter  aussi  de  mettre,  pour  support  ou  calles,  des  pla- 
ques en  terre  cuite,  même  en  dégourdi  de  porcelaine  elles 
semblent  nuire  quelquefois  au  glacé  des  couleurs  en  absorbant 
le  fondant.  J'ai  vu  un  fragment  de  brique  neuve,  mis  impru- 
demment dans  une  moufle  ,  altérer  les  couleurs  et  produire  de 
graves  avaries. 

J'ai  pu  penser  que  le  dégourdi  et  autres  matières  absorbantes, 
en  conservant  et  répandant  de  la  chaleur ,  que  les  pièces  en  belle 
glaçure,  en  réfléchissantlachaleur  rayonnante,  pouvaient  avoir  de 
l'action  sur  la  cuisson  et  sur  le  glacé  des  couleurs.  Mais  je  n^ai  pu 
m'assurer  par  aucune  expérience  décisive  que  ces  influences  fus- 
sent réelles  ou  au  moins  constantes. 

C'est  dans  cette  pensée  que  dans  beaucoup  de  cas  on  enduit 
les  parois  intérieures  de  la  moufle  d'une  couche  d'oxyde  rouge  de 
plomb  (minium)  qui  empêche  cette  absorption.  J'ai  vu  ce  pro- 
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cédé  réussir  sur  la  grande  moufle  n**  3  de  lay%.  5,  PI.  Lviii, 
mais  nous  avons  été  rarement  dans  le  cas  d'employer  ces  sortes 
d'enduits,  qu'on  fait  quelquefois  avec  du  borax. 

Il  est  très-rare  qu'une  moufle  neuve  cuise  purement  les  cou- 
leurs sur  porcelaine  dure,  dès  la  première  fois.  11  faut  toujours  la 
purifier  par  un  et  quelquefois  par  deux  ou  trois  feux  d'or-,  quel- 
quefois même  on  ne  parvient  pas  à  la  purifier  parfaitement,  et  il 
faut  avoir  recours  à  l'enduit  de  minium  :  tel  a  été  le  cas  de  la 
moufle  n®3. 

Une  moufle  ancienne  cuit  toujours  plus  purement  qu'une 
moufle  qui  n'a  fait  que  quelques  cuissons,  mais  alors  elle  est 
fracturée  de  toutes  parts.  On  raccommode  fort  bien  ces  fractures 
avec  de  l'argile,  en  reliant  les  pièces  avec  du  fil  de  fer  et  mieux 
encore  avec  du  fil  de  platine  qui  ne  s'altère  pas  et  ne  se  dilate  pas 
sensiblement.  Tant  qu'on  peut  empêcher  la  fumée  d'entrer  par  les 
fissures,  la  moufle  doit  être  conservée. 

Avant  ou  pendant  l'emmouflement ,  les  pièces  doivent  être  sé- 
chées  et  chauflëes  dans  un  séchoir  voisin  de  la  moufle  et  celle-ci 
portée  et  tenue  même  à  une  assez  haute  température  tant 
que  dure  l'emmouflement.  Sans  cette  précaution  les  vapeurs 
humides  qui  se  dégagent  de  ces  moufles  froides  ou  des  com- 
bustibles qu'on  met  sous  la  moufle  pour  cuire  les  pièces ,  se 
condenseraient  sur  les  pièces  froides  et  les  couvriraient  d'une 
humidité  nuisible  de  plusieurs  manières.  11  faut  même  porter  la 
moufle  et  les  pièces  qu'elle  contient  à  une  température  supérieure 
à  plus  de  I  oo**  centigrades ,  c'est-à-dire  à  une  température  plus 
élevée  que  celle  de  l'eau  bouillante,  c'est  un  soin  très-im- 
portant. 

La  porte  doit  être  lutée  très-soigneusement  à  sa  base  et  dans 
toutes  ses  gerçures  et  fissures  inférieures,  pour  qu'aucune  fumée, 
aucune  vapeur  ne  puisse  s'y  introduire  pendant  la  cuisson.  La  partie 
supérieure  ne  demande  pas  les  mêmes  précautions ,  car  au  moyen 
de  l'échaufiement  et  du  courant  d'air  établi  par  les  douilles  de  la 
porte  et  de  la  voûte ,  toutes  les  vapeurs  entrent  par  le  bas  et  sor- 
tent par  le  haut  de  la  moufle. 

On  a  remarqué  qu'une  cuisson  faite  dans  un  courant  d'air,  s'il 
était  pur,* serait  elle-même  plus  pure,  c'est-à-dire  plus  fraîche 
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et  plus  glacée  que  dans  une  enveloppe  close  ;  c*est  ainsi  qa'oo 
cuit  réiîiail,  à  moufle  ouverte,  et  s'il  n'y  avait  la  crainte  très- 
fondée  des  fractures  dans  la  cuisson  des  couleurs  sur  porcelaine, 
ce  procédé,  qu'on  a  suivi  quelquefois  pour  des  petites  pièces, 

donnerait  des  cuissons  très-pures. 

§  2.  —  Combustible  et  conduite  du  feu. 

m 

En  ne  nous  occupant  que  de  la  cuisson  soignée,  des  couIearseC 
de  Tor  d'ornementation ,  nous  réduisons  à  trois  sortes  les  com- 
bustibles employés  :  le  charbon  de  bois,  le  bois  et  la  houille. 

Charbon.  —  On  a  presque  partout  abandonné  le  charbon  de 
bois ,  quoiqu'il  parût  donner  aux  couleurs  plus  de  pureté  et  de 
glacé  ^  mais  depuis  qu'on  a  vu  qu'avec  des  fourneaux  bien  con- 
struits ,  tirant  bien ,  avec  du  bois  bien  sec  et  réduit  par  le  fendage 
en  bûchettes  de  quelques  centimètres  de  diamètre ,  on  obtenait 
un  feu  vif  et  pur  au  moyen  duquel  on  cuisait,  aussi  bien  qu'on 
peut  le  désirer,  les  peintures  di'art  les  plus  délicates  et  les  plus  pré- 
cieuses, on  a  renoncé  à  Tembarras  de  l'emploi  du  charbon  de  bois. 
[/emploi  du  charbon  a  l'inconvénient  d'unchargeagc  et  d'un  abat- 
tage fatigant  pour  le  cuiseur,  produisant  une  poussière  pénétrante  ; 
il  est  suivi  d'une  remonte  presque  incalculable ,  et  accompagné 
dans  les  grandes  moufles  d'une  inégalité  de  température  difficile  à 
maîtriser  5  enfin  il  rend  les  fractures  plus  fréquentes  et  plus  à  crain- 
dre. Cependant  on  peut  encore  cuire  ainsi  de  petits  objets  auxquels 
on  veuille  et  on  puisse  donner  sans  crainte  un  feu  vif  et  prompt. 
Dans  l'emploi  de  ce  combustible,  le  foyer  est  très-étendu,  la  moufle 
doit  être  entourée  de  toute  part  de  charbon  également  allumé  par- 
tout. Je  ne  m'étendrai  pas  d'avantage  sur  ce  mode  de  cuire  qui  a 
cependant  été  employé  à  Sèvres  jusqu'à  il  y  a  20  ans ,  et  à  l'aide 
duquel  on  a  cuit  des  pièces  des  plus  importantes  par  leur  dimen- 
sion et  leur  mérite  d'art.  Je  me  bornerai  à  citer  l'exemple  des 
cuissons  au  charbon  de  la  manufacture  impériale  de  Vienne, 
faites  avec  une  simplicité  et  une  promptitude  remarquables.  J'ai 
décrit ,  pag.  388,  à  l'histoire  de  la  manufacture  de  Vienne,  une 
de  ces  cuissons  dont  j'ai  été  témoin,  et  qui  s'est  opéfée  en  une 
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heure  et  demie  dans  une  moufle  dont  je  donne  ci-joint  n°  1 08  le 
croquis  promis  à  l'article  de  cette  manufacture. 

H.  Moufle  munie  de  sa 
porte  ;  en  haut  est  une 
ouverture ,  pour  l'ëvapo- 
ration  des  essences. 

V.  Visière. 

B.  B.  Briques  qui  élèvent  la 
moufle  au-dessus  du  sol. 

H,  H.  Murs  latéraux  en 
terre  cuite,  creux  et  sou- 
tenant le  charbon  de  bois 
qui  entoure  la  moufle. 

BoU.  —  Il  faut  pour  la  cuisson  au  bois  que  le  bois  brùle 
avec  une  flamme  longue  et  vive.  Les  bois  blancs,  tels  que  le 
tremble,  le  bouleau,  le  sapin,  sont  préférables  aux  bois  durs. 
Ils  doivent  être  très-secs  et  fendus  par  morceaux  plus  ou  moins 
fins  suivant  la  grandeur  des  foyers  de  la  moufle  et  l'époque  de  la 
cuisson.  On  commence  réchauffement  des  grandes  moufles,  sur- 
tout lorsqu'elles  renferment  des  pièces  volumineuses  et  fragiles , 
avec  du  gros  bois  ;  on  accélère  le  moment  du  coup  de  feu  avec  du 
bois  fln  et  on  finit  avec  du  bois  moyen  afind'avoir  un  peu  de  temps 
pour  juger  le  feu  et  éviter  la  remonte. 

Lorsqu'on  cuit  avec  un  combustible  qui  produit  promptement 
une  grande  quantité  de  chaleur,  tel  que  du  charbon  de  bois ,  lors- 
que pour  avoir  des  couleurs  brillantes  on  active  la  cuisson ,  on  a 
ce  qu'on  appelle  une  remonte  trèvforte,  c'est-à-dire  que  quand 
on  a  retiré  tout  le  combustible,  bois ,  braise  ou  charbon ,  que  le 
foyer  est  parfaitement  nettoyé,  qu'il  n'y  a  plus  aucune  production 
de  chaleur,  la  température  dans  la  moufle  continue  d'augmenter 
et  d'augmenter  très-sensiblement,  telle  que  de  15  degrés  au  py- 
romètre d'argent  pendant  quelquefois  près  d'un  quart  d'heure; 
c'est  ce  qu'on  nomme  la  remonte.  Elle  est  d'autant  plus  forte 
que  la  cuisson  a  été  poussée  plus  rapidement.  On  peut  expliquer 
ce  phénomène  d'une  manière  qui  me  parait  satisfaire  à  tous  les 
faits  qui  l'accompagnent. 
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couleurs ,  et  que  dans  ce  cas  la  perte  est  plus  considérable  que  le 
bénéfice  sur  la  différence  de  prix  du  combustible  employé,  on  a 
préféré  la  cuisson ,  certaine  au  bois ,  à  la  cuisson  chanceuse  à  la 
houille. 

Dans  tous  les  cas .  il  est  important  que  le  feu  soit  conduit  régu- 
lièrement ,  lentement  dans  le  commencement  et  très-rapidement 
vers  la  fin.  Un  feu  que  Ton  appelle  languissant  peut  fixer  les 
couleurs ,  mais  ne  leur  donne  pas  de  glacé  ;  elles  sont  ternes , 
quelquefois  jusqu'au  mat.  Fourmy  a  très-bien  expliqué  la  cause 
de  cet  état  et  a  prouvé  son  explication  par  de  bonnes  observations. 
Lorsqu'un  verre  est  tenu  à  l'état  de  fusion  et  au  même  degré  de 
température  pendant  un  certain  temps ,  ses  éléments  se  combi- 
nent d'une  autre  manière ,  il  se  dévitrifie  ,  il  cristallise  et  devient 
opaque.  I^  porcelaine  de  Réaumur  n'est  qu'un  verre  qui  a  été 
tenu  longtemps  à  la  même  température  et  qui  s'est  dévitrifié.  11 
faut  pour  le  remettre  à  Fétat  de  verre  transparent,  une  tem- 
pérature supérieure  à  celle  qu'il  a  éprouvée.  Cette  observation 
explique  pourquoi  on  ne  peut  donner  le  glacé  à  une  peinture 
sur  porcelaine  qui  est  sortie  matte  ou  terne  de  la  moufle ,  parce 
que  le  feu  a  été  languissant,  à  moins  qu'on  ne  lui  donne  une 
nouvelle  cuisson  portée  à  une  température  de  beaucoup  supé- 
rieure à  celle  qu'elle  adéjà  éprouvée  ;  mais  alors  les  couleurs  sont 
altérées,  et  si  c'est  une  peinture  d'art,  elle  est  devenue  impar- 
faite. 

Jocrement  do  feo.  —  On  a  trois  moyens  de  juger  le  feu, 
c'est-à-dire  de  présumer  à  quel  degré  la  température  a  été  portée, 
mais  aucun  de  ces  moyens  n'est  absolu. 

Le  premier,  qui  n'est  pas  le  moins  sûr,  mais  qui  est  tout  in- 
dividuel ,  est  tiré  de  la  couleur  du  feu  ;  un  cuiseur  habile ,  qui  a 
acquis  une  grande  pratique,  se  trompe  rarement.  C'est  une  qua- 
lité tout  à  fait  personnelle  et  qui  ne  peut  pas  se  transmettre. 

Le  second  qui  est  le  plus  employé  parce  qu'il  est  à  la  portée 
d'un  bien  plus  grand  nombre  de  personnes,  que  l'habitude  de 
s'en  servir  s'acquiert  assez  facilement ,  c'est  celui  des  montres. 
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do  fumco ,  produit  par  un  feu  étouffé,  fait  passer  cette  couleur 
du  rose  au  violàtre  sale ,  du  glacé  au  terne  avec  une  auréole  gri- 
sâtre et  terne. 

La  durée  du  feu  sans  accroissement  de  température  y  apporte 
aussi  des  changements  assez  notables. 

Pour  donner  à  ce  moyen  toutes  les  conditions  d'exactitude , 
de  comparaison  et  de  transmission  dont  il  pouvait  être  suscepti- 
ble ,  j'ai  prisses  mesures  que  je  crois  utile  de  faire  connaître. 

Le  i"  carmin  destiné  aux  m  outres  comme  pyroscope  a  été 
fait  en  1818  par  le  chimiste  en  quantité  assez  considérable. 
(42ogramm.).  Après  avoir  été  essayé  un  assez  grand  nombre 
de  fois  et  avoir  été  reconnu  bon  pour  sa  destination,  c'e^t-à-dire 
d'un  emploi  facile  et  d'une  grande  sensibilité  aux  changements 
(le  température,  il  a  été  admis*,  mais,  counne  c'est  une  couleur 
({ui  s'altère  par  Faction  de  Tair  humide  ,  on  a  divisé  cette  masse 
en  plusieurs  flacons  bouchés  très-hermétiquement  et  on  a  sub- 
divisé ces  flacons  en  plusieurs  petites  bouteilles  fermées ,  ne  ren- 
fermant chacune  que  10  grammes  de  ce  carmin.  On  n'a  jamais 
mis  qu'une  bouteille  en  emploi  pour  faire  les  montres  qui  ser- 
vent journellement  dans  les  cuissons.  Ces  montres  chargées  de 
carmin  et  toujours  autant  que  possible  par  le  même  peintre 
sachant  bien  employer  la  couleur,  sont  datées  :  l'^de  l'époque  de 
la  livraison  du  carmin ,  2*"  du  jour  et  du  numéro  de  la  moufle 
où  elles  sont  employées." 

Cette  date,  ce  numéro,  Findication  des  pièces  principales 
cuites  dans  la  moufle  ,  les  événements  et  le  résultat  de  la  cuisson 
sont  portés  sur  un  registre,  lu  en  présence  des  personnes  intéres- 
sées à  la  cuisson  et  signé  du  directeur. 

En  sorte  qu'en  voulant  savoir,  à  une  époque  quelconque,  à  quel 
feu  telle  pièce  a  été  cuite  dans  un  jour  désigné  des  années  écou- 
l(*es  depuis  1818,  on  le  trouve  immédiatement  avec  le  jugement 
porté. 

Pour  suivre  pendant  une  longue  série  d'années  ce  mode  de 

jugement  des  cuissons,  on  fait ,  lorsque  le  carmin  de  montre  est 

snr  le  point  de  s'épuiser,  une  autre  livraison  qui  est  employée 

pendant  plusieurs  mois  avec  la  livraison  qui  va  fmir.  Ce  nouveau 

U.  43 
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carmin  n'est  admis  que  loi-squeles  deux  touches  ,  de  Tancieiiet 
du  nouveau  carmin ,  mises  sur  la  même  montre  par  la  mène 
pei^sonne ,  sont  complètement  identiques  à  tous  les  feux. 

Le  troisième  moyen  serait  le  plus  exact  s'il  avait  pu  être  porte 
à  sa  perfection.  C'est  le  pyromètre  ou  le  meusurateur  de  la  tem- 
pérature. J'ai  fait  connaître  dans  le  livre  l*'  (vol.  1 ,  page  iSo), 
les  conditions  que  doit  remplir  un  pyromètre  destiné  à  mesurer 
de  hautes  températures,  les  difficultés  de  les  obtenir  et  les  taitd- 
tivos  qui  avaient  été  faites  dans  le  but  de  les  surmonter.  Ces  dif- 
ficultés sont  moins  grandes  pour  les  peintures  et  les  dorures.  La 
dilatation  de  Targent  lin.  qui  ne  fond  pas  à  la  plus  haute  tempér»- 
ture  de  la  cuisson  des  couleurs  de  moufle,  pouvait  être  facilemeDi 
employée  et  donner  des  résultats  absolus  et  constants.  C'est  un 
métal  qu'on  peut  avoir  parfaitement  pur .  dans  un  même  état  de 
structure;  cest  un  métal  inaltérable  par  une  chaleur  incandes- 
cente; enlin  ,  parmi  les  métaux  doués  de  ces  qualités  c'est  le 
plus  dilatable  ;  aucun  autre  ne  [pouvait  présenter  une  réunion  plus 
complète  des  conditions  exigées;  le  seul  inconvénient  qui  en 
restreint  Tusage,  c*est  une  fusibilité  qui  empêche  de  remployer 
à  une  plus  haute  température.  C'est  donc  le  métal  que  j'ai  dû 
choisir  pour  construire  en  i8oj  le  pyromètre  dont  oh  se  sert  à 
Sèvres  pour  connaître  la  marche  du  feu  des  moufles  et  les  tem- 
pératures qui  correspondent  au  degré  de  cuisson  des  couleurs  in- 
diquées par  les  changements  de  couleur  du  carmin  d*orde  Cassius. 

Cet  instrument  (PI.  LViil ,  tig.  8 ,  et  pi.  LIX ,  fig.  5  vu  dans  son 
ensemble)  consiste  dans  un  barreau  d'argent  fin  de  a  décimètres  de 
long  ,  qu'on  place  dans  l'intérieur  de  la  moufle  ,  au  milieu  des 
pièces  à  cuire  en  l'introduisant  par  les  visières  \T'  (fig.  5)-  sa 
dilatation  doit  faire  connaître  l'élévation  de  la  température  et  le 
point  jusqu'où  l'on  doit  la  mener.  Pour  que  cette  dilatation  puisse 
être  jugée  hors  du  fourneau ,  le  barreau  d'argent  est  placé  dans  la 
minure  r  {tv^.  8)  d'une  barre  de  dégourdi  o  {ïv^.  5  et  8)  de 
porcelaine  dure.  II  arc-boute  à  l'extrémité  de  cette  rainure,  et 
toute  sii  dilatation  se  reporte  vers  l'autre  extrémité.  11  pousse 
alors  une  baguette  de  dégourdi ,  de  même  nature  que  son 
support,  qui  fait  mouvoir,  hors  de  la  moufle,  une  aiguille  ij 
dont  les  dimensions  sont  calculées  pour  multiplier  par  cent  Tex- 


CUISSON    DES   COUL.    JUGEM.    DU    JEU.    PYROMÈTRE.         67 


*.♦ 


tension  que  la  dilatation  fait  éprouver  au  barreau  d'argent.  L'ex- 
trémité fihre  de  cette  aiguille  parcourt  un  arc  de  cercle  divisé  en 
3oo  parties  ;  27  à  3o  degrés  de  cet  arc  équivalent  à  peu  près  à 
100®  du  thermomètre  centigrade. 

La  cuisson  des  couleurs  sur  porcelaine  a  une  latitude  depuis 
200*  jusqu'à  280**.  Entre  3oo  et  SaS  environ  de  ce  pyromètre  , 
l'argent  se  fond  \  c'est  ce  qui  m'a  fait  dire  que  le  maximum 
de  cuisson  des  couleurs  vitrifiablcs  de  moufle  ou  réverbère' ,  n'é- 
tait pas  très-éloigné  de  la  fusion  de  l'argent. 

On  voit  que  cet  instrument  est  encore  imparfait ,  puisqu'il  ne 
donne  pas  des  mesures  absolues  de  température,  mais  qu'il  fait 
connaître  seulement  la  diffiérence  qu'il  y  a  entre  la  dilatation  d'un 
barreau  d'argent  de  2  décimètres  de  long  et  celle  d'une  barre  ie 
porcelaine  dure  dégourdie,  d'une  égale  longueur.  Or,  on  ne  con- 
naît pas  la  dilatation  du  dégourdi  de  la  porcelaine  à  cette  tempé- 
rature, on  sait  seulement  qu'elle  est  très- faible.  On  n'a  donc 
qu'une  difierence  entre  deux  nombres  dont  l'un  des  deux  est 
seul  certain. 

Néanmoins  on  pourrait  peut-être  déjà ,  et  malgré  ces  imper- 
fections qu'il  sera  possible  de  corriger,  établir  un  tableau  com- 
paratif  des  tons  de  couleurs  que  prend  successivement  le  carmin 
d'or  à  mesure  qu'on  élève  la  température,  avec  les  degrés  du  py- 
romètre d'argent  et  ceux  du  thermomètre  à  mercure. 

J'ai  essayé  ce  tableau  comme  il  suit  : 

L'argent  fondant  au  pyromètr^  d'argent  entre  3oo  et  325,  si 
on  peut  supposer  que  la  dilatation  de  l'argent  suit  toujours  le 
même  rapport  dans  les  hautes  températures  que  dans  les  basses  , 
et  qu'on  veuille  exprimer  ces  rapports  sur  une  même  échelle  que 
celle  qui  est  employée  dans  les  thermomètres  à  mercure  pour  ex- 
primer les  basses  températures,  on  conclura  que  l'argent  fond 
à  1000  degrés  du  thermomètre  centigrade  à  mercure.  Or 
M.  J.  Prinsep  a  indiqué  999  degrés  centigrades  pour  la  fusion  de 
l'argent  (^)  -,  ce  résultat  donne  une  assez  grande  confiance  dans  la 
marche  du  pyromètre  d'argent,  tel  que  je  l'ai  établi ,  et  permet- 


(*)  M<^ni.  sur  l'évaluation  des  hautes  températures,  par  J.  Prinsep.  Aon.  de 
chim.  et  de  pbys.,  1829,  t.  xu,  p.  2/^7. 
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trait  de  dresser  la  table  suivante  des  différents  degrés  de  tempé- 
rature où  s'opèrent  les  diverses  cuissons  de  couleui'S  vitrifiablo. 


DENOMINATION 
des  feux 


COULEURS 

des  cariiiiiiM  concentrés, 

ei  autres  caractères. 


DEGRÉS 

<Iu    pyrofoélre 

«i'argenl. 


iVALCAlW 

en  df  grn 

do  ikcm. 

ceDiigrade 

au  oieitMt. 


Feu  (ror,   sur    fonds 
tendres 

—  de  2»  retouche. 

de  1"  retouche. 


-  -  de  peinture  ou  de  cou- 

leur ordhiaire  ,    dite 
tendre. 

—  d'or  sur  blanc. 


—  de  garni  lun«  d*assiet- 
tt's,  on  filet  d*or. 

de  couli'ur  dure. 

-  d'or  mat. 


i 


Rouge-brun    saie,     bri-; 
quêté,  à  peine  glacé,     i  de  200  à  230 

Rouge,  un  piu  briqueté.'  250 


Rose  dans  les  minces,  un 
peu  l)ri(|ueté  dans  les 
épaisseurs. 

Rose  purpurin. 


23  ù 
26 


630 
800 

800 
900 


Rose   tirant  sur   le   vio- 
lâtre. 

Ton  violacé. 


Ton  violacé  pâle. 

Ton  rose  enlièrcmrnt  dis- 
paru ,  et  ton  violacé , 
presque  entièrement. 


275 
287 

290 

315  à  320 
fusion  de  l'ar- 
geiic. 


920 
950 

950 
1000 


1^  cuisson  fixe  les  couleui^  vitrifiables ,  et ,  en  les  fondant 
leur  donne  de  la  transparence  et  de  Téclat.  Lorsqu'elles  sont  ap- 
pliquées sur  une  couverte  qui  n'agit  pas  sur  elles ,  elles  n'éproa- 
vent  pas  d^autres  changements ,  ainsi  que  nous  Tavons  déjii  dit 
mais  ce  passage  de  Topacité  des  couleurs  non  cuites  à  la  transpa- 
rence ou  au  moins  à  la  translucidité  des  couleurs  cuites  en  dimi- 
nue rintensiié  et  quelquefois  en  modifie  un  peu  le  ton  ;  il  peut 
détruire  1  harmonie  d'un  tableau  et  diminuer  la  vigueur  des  pein- 
tures d'ornement.  Il  faut  alors  les  recouvrir  d'une  nouvelle  cou- 
che de  couleui^,  les  recuire  de  nouveau  et  quelquefois  même 
leur  donner  encore  quelques  nouvelles  retouches,  et  les  cuire 
une  troisième  fois.  La  température  de  chaque  cuisson  va  toujours 
en  diminuant  ;  cette  diminution  résulte  de  ce  que  chaque  fois  on 
a  mis  moins  d'épaisseur  de  couleur,  et  que  celles  de  dessous  faci- 
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litent  la  fusion  de  celles  de  dessus  \  mais  une  fréquente  répétition 
de  la  même  température  peut  altérer  les  couleurs  qui  Tauraient 
déjà  éprouvée  une  ou  deux  fois.  Cependant  nous  avons  vu  dans 
plusieurs  cas  passer  cinq  fois  au  feu  des  tableaux  précieux  qui 
n'étaient  pas  bien  venus  aux  premiers  feux  et  qui  au  cinquième 
ont  acquis  toutes  les  qualités  désirables. 


CHAPITRE  VI. 

Art.  I.    —   INFLUENCE  DES  EXCIPIENTS,   TANT  DE  LA  MASSE 

QUE  DE  LA  GLAÇURE. 

La  nature  de  Texcipient  sur  lequel  on  applique  la  couleur, 
exerce  une  influence  notable  sur  le  ton  qu'elle  conserve  après  sa 
cuisson.  L'action  chimique  de  la  glaçure  donne  lieu  à  des  résul- 
tats remarquables,  et  les  propriétés  physiques  relatives  de  l'exci- 
pient et  de  la  couleur,  font  souvent  naître  des  défauts  qu'il  faut 
savoir  expliquer ,  pour  qu'il  soit  possible  d'y  remédier  (*) 

§  V\  —  Influence  chimique  des  excipients. 

(^omme  nous  l'avons  déjà  vu  en  parlant  des  glaçures  des  di- 
verses poteries,  ces  glaçures  se  composent  d'acide  silicique,  d'a- 
cide borique ,  de  soude  ou  de  potasse ,  d'oxyde  de  plomb ,  et 
quelquefois  d'oxyde  d'étuin. 

L'oxyde  de  plomb ,  indispensable  dans  la  préparation  de  cer- 
taines couleurs,  est  au  contraire  nuisible  au  développement  de 
certaines  autres.  Pour  exemple ,  nous  citerons  les  couleurs 
d'or  qu'il  rend  sales  ,  ternes  et  violacées,  lorsque  le  fondant  de 
ces  couleurs  contient  déjà  le  plomb  nécessaire  à  leur  fusion. 

La  même  observation  s'applique  aussi  à  l'excès  d'alcali  :  si  lu 
potasse  et  la  soude  sont  quelquefois  nécessaires  pour  avoir  de 
belles  couleurs,  elles  deviennent  la  source  de  plus  d'un  défaut, 
quand  dominant  dans  la  glaçure  de  la  poterie ,  elles  peuvent  réa- 

(f)  La  pflte  même  peut  avoir  une  certaine  Influence  sur  les  couleurs  comme 
on  Ta  dt'Jà  indiqué  au  tableau  n*  IV,  et  ft  la  page  352  de  ce  volume  S  3 ,  en 
parlant  du  kaolin  d'Ebreuil ,  daos  TAllier.  On  a  remarqué  qu'aucune  couleur 
tirée  de  Ter  et  surtout  le  carmin  ne  conservaient  ul  leur  fraîcheur  ni  leur  ton  , 
lorsqu'on  les  employait  sur  la  porcelaine  dont  ce  kaolin  était  la  base. 
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gir  sur  les  oxydes  colorants ,  surtout  lorsque  cette  glaçore  eslfa- 
sihie  ou  qu'on  cuit  la  couleur  à  une  température  élevre. 

L'oxyde  de  chrome ,  par  su  tendanœ  à  passer  sous  rinfloencp 
de  la  potasse  ou  de  la  soude  à  Tétat  de  chroinate  jaune,  peut  offrir 
un  exemple  frappant  des  inconvénients  que  présenterait,  pourfcs 
verts  de  chrome .  un  excipient  trop  alcalin  ;  sur  ces  excipients  ks 
verts  tirés  du  chrome  se  décomposent,  ils  deviennent  jaunes  e(h 
teinte  jaune  s* étend  même  au  delà  de  la  place  ou  le  vert  a  été 
mis.  Les  émaux  qui  doivent  leur  fusibilité  à  Tacide  borique,  d*û^ 
frent  pas  ce  défaut. 

l'jitin  Toxyde  d'étain  qui  entre  dans  la  composition  des  gb- 
vuresdes  faïences,  communique  à  ces  glaçures  une  opacité  qoi 
p<'»nètre  ,  si  elles  sont  fusibles,  dans  la  couleur  vitrifiable  dont  les 
qualités  peuvent  se  trouver  altérées;  elles  deviennent  opaqueset 
ne  peuvent  plus  se  mêler  à  cause  de  l'oxyde  d'étain  qu*e]les  con- 
tiennent. 

Ces  courtes  observations,  qu'il  est  facile  de  compléter  par  les 
dtitails  que  nous  avons  déjà  donnés  en  traitant  de  chaque  couleur 
en  particulier,  nous  font  voir  la  valeur  qu'il  convient  d^attacher 
à  la  connaissance  chimique  des  différentes  glaçures  que  Ton  veut 
décorer.  Nous  avons  vu  cependant  que  cette  valeur  devenait  bien 
faible  quand  la  température  à  laquelle  se  cuisaient  les  couleurs 
était  incapable  de  ramollir  les  vernis,  émaux  ou  couvertes. 

§  2.  —  Influence  physique  de   t excipient ,    différence  de 
dilatabilité  ,  tressaillement  y  écaille. 

Les  rapports  de  dilatabilité  entre  la  glaçure  sur  laquelle  on 
applique  la  couleur  et  la  couleur  elle-même,  sont  inévitablement 
liés  par  certains  rapports.  Il  faut  nécessairement  que  ces  deux 
matières  se  dilatent  à  peu  près  autant,  pour  qu'en  se  refroiilis- 
sant,  la  contraction  de  Tune  suive  celle  de  Tautre.  C'est  une  con- 
naissance impossible  à  acquérir  à  priori  ;  on  ne  peut  y  arriver 
que  par  tâtonnement. 

Une  ditlerence  dans  la  dilatabilité  de  l'excipient  et  de  la  cou- 
leur,  amène  des  défauts  auxquels  il  est  à  peu  près  impossible  de 
remédier,  et  contre  lesquels  il  est  d'autant  plus  urgent  de  se  tenir 
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en  garde,  qu'ils  n'apparaissent  souvent  qu'à  la  troisième  fois 
qu'on  soumet  la  couleur  au  feu.  On  a  même  des  exemples  de 
peintures  qui  ont  écaillé  longtemps  après  être  sorties  de  la 
moufle. 

Le  tressaillement  et  Tëcaille ,  défauts  souvent  indépendants  de 
la  cuisson,  quand  elle  a  été  amenée  au  point  convenable,  sont  , 
dus  le  plus  souvent  à  une  mauvaise  composition  ,  à  une  mauvaise 
confection  de  la  couleur.  En  examinant  une  écaille,  on  remarque 
facilement  que  l'éclat  qui  s^est  échappé  a  entraîné  avec  lui  une 
partie  souvent  notable  de  Texcipient. 

Les  couleurs  qu'on  applique  sur  les  excipients  très-fusibles  et 
en  particulier  sur  la  porcelaine  tendre ,  n'ofiTrent  jamais  ce  défaut  ; 
pour  ces  couleurs,  quelle  que  soit  leur  dilatîibilité ,  la  fusion  de 
l'excipient  amène  celle  du  fontlant,  et  il  s'établit  pour  ainsi  dire 
un  équilibre  entre  la  composition  de  laglaçure  et  celle  de  la  ma- 
tière vltrifiable.  Devenant  à  peu  près  identiques  elles  se  dilatent 
uniformément,  et,  ne  faisant  plus  qu'une  môme  substance,  elles 
se  contractent  ensemble. 

Akt.  IL— INFLUENCE  DES  CORPS  ENVIRONNANTS  EN  VAPEURS, 

PEXnANT  LA  CUISSON. 

Les  couleurs  vitrifiables  sont  exposées  pendant  la  cuisson  à 
«l'autres  influences  que  celles  de  la  glaçure  sur  laquelle  on  les 
applique  -,  garanties  ou  non  de  l'action  directe  de  la  fumée  et  des 
cendres  du  foyer ,  elles  sont  plus  ou  moins  soumises  aux  influen- 
ces de  la  vapeur  d'eau,  de  Toxyde  de  carbone,  des  vapeurs  alca- 
lines et  plombeuses ,  dont  il  convient  mamtenant  d'apprécier 
le  rôle  et  Ténergie.  Les  moufles  mêmes  dans  lesquelles  on  en- 
ferme les  peintures  délicates ,  se  remplissent  quelquefois  acciden- 
tellement de  vapeurs  dont  le  séjour  laisse  sur  les  pièces  des  traces 
^rop  souvent  inefl*açables. 

55    1. — Dr  la  vapeur  d'eau. 

L'eau  à  l'état  de  vapeur,  seule ,  ne  peut  avoir  aucune  influence 
fâcheuse  sur  les  couleurs  vitrifiables,  quand  la  température,  con- 
yonabloment  et  progressivement  élevée,  s'oppose  à  sa  conden- 

siilion. 
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LVx]«*rience  plusioui-s  fois  répétée  de  pièces  peintes  plongée 
dans  Toau  avant  la  cuisson  et  parfaitement  venues ,  confirme  cette 
manière  de  vciir. 

l/humidité  ne  peut  avoir  sur  la  peinture  avant  et  pendant  si 
ruisson,  qu'une  action  mécanique^  elle  ne  peut  agir  que  lors- 
qu'elle se  condense  sur  les  couleurs  et  que  les  gouttelettes  en 
ruisselant  viennent  les  déplacer.  Nous  avons  indiqué  avecdétiib 
les  précautions  à  prendre  dans  remmoufleinent  pour  s*opposerà 
cette  influence. 

Nous  avons  dit  que  ,  seule,  la  vapeur  d'eau  ne  pouvait  agir  sur 
la  qualité  des  couleurs  ,  mais  il  n'en  est  plus  de  nit^nie  pour  h 
vapeur  d'eau  mêlée  d'oxyde  de  carbone^  elle  augmente  réuergi*^ 
décomposante  de  cet  agent ,  comme  le  prouvent  les  expériences 
de  M.  Malaguli,  dont  nous  nous  bornons  à  citer  les  conclusions. 

La  théorie  ne  suppose  à  l'oxyde  de  carbone  qu'une  action  ré- 
duisante se  portant  surtout  sur  l'oxyde  de  plomb  contenu  dans  le 
fondant;  les  expériences  de  M.  Malaguti  nous  ont  appris  qu'un 
fondant  très-basique  ne  perdait  pas  de  son  poids  quand  on  le 
maintient  à  la  chaleur  blanche  pendant  quatre  heures     dans  un 
courant  d'air  sec ,  môme  dans  un  courant  d'air  humide  ;  il  ne  perd 
pas  non  plus  de  son  poids  quand  on  le  porte  à  l'incandescence 
dans  un  milieu  contenant  parties  égales  d'air,  d'hydrogène  et 
d'oxyde  de  carbone,  si  ce  njélange  est  sec;  la  réduction  com- 
mence aussitôt  que  le  mélange  est  huniide ,  et  l'analyse  a  démon- 
tré que  la  perle  porte  uniquement  sur  l'oxyde  de  plomb  contenu 
dans  le  fondant. 

Est-ce  à  cotte  cause  unique ,  à  la  réduction  de  l'oxyde  de  plomb, 
à  la  volatilisation  du  métal  quand  il  est  réduit,  qu'il  faut  rappoi^ 
ter  le  peu  de  brillant  que  prennent  quelquefois  les  couleurs  vitri- 
fiables?  Est-ce  seulement  la  présence  de  l'oxyde  de  carbone 
humide  ,  dans  la  fumée,  qui  lui  communique  ses  propriétés  des- 
tructives? nous  ne  le  pensons  pas. 

§  2.  —  Vapeur  fuligineuse  et  acide. 

Aucune  fumée,  le  charbon  lui-même  mêlé  aux  fondants, 
quand  toutefois  il  peut  se  brûler  avant  d'être  porté  à  une  chaleur 
rouge,  n'empêche  les  couleurs  de  briller;  très-souvent  on  mêle 
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aux  noirs ,  quand  ils  n*ont  pas  leur  ton  à  l'emploi ,  d'assez 
fortes  proportions  de  noir  de  fumée  sans  que  ces  noirs  ressent  de 
placer  au  feu.  La  vapeur  de  charbon  peut ,  impuiiément  pour 
ainsi  dire,  pénétrer  dans  une  moufle  sans  amener  d'avaries  dans 
la  réussite  de  la  cuisson.  La  fumée  de  bois,  dont  les  caractères 
chimiques  sont  tout  différents ,  puisqu'elle  est  fortement  chargée 
d'huiles  empyreumatiques  et  d'acides  pyrolipnoux.agit  d'une  tout 
autre  manière  ;  c'est  elle  qui  empoisonne  les  moufles ,  et  elle  les 
empoisonne  peut-être  moins  encore  par  l'oxyde  de  carbone  dont 
elle  est  formée,  que  par  le  peu  de  principes  acides  qu'ellecontient. 

Cette  explication  nous  paraît  suffisamment  appuyée  par  Fac- 
tion de  l'acide  sulfureux  sur  les  couleurs  de  moufles  5  il  est  géné- 
ralement reconnu  qu'il  est  impossible  de  bien  cuire  dans  une 
moufle  dans  laquelle  on  a  calciné  de  la  couperose,  et  qu'il  est 
urgent  de  laver  longtemps  à  l'eau  bouillante  tous  les  rouges  pro- 
venant du  sulfate  de  fer;  un  lavage  imparfait  les  empocherait  de 
briller,  et  le  peu  d'acide  qu'ils  pourraient  contenir  encore ,  agit 
sur.  les  autres  couleurs. 

Il  ne  nous  reste  plus  qu'à  parler  de  l'influence  des  vapeurs 
plombeuses  et  alcalines. 

§  3.  —  Vapeurs  fondantes. 

Nous  venons  d'expliquer  (page  680)  la  volatilisation  de  l'oxyde 
de  plomb,  et  de  déterminer  les  circonstances,  heureusement 
rares,  dans  lesquelles  cette  volatilisation  est  possible. 

Nous  devons  ajouter  encore  que,  lorsque  l'on  met  en  présence, 
à  une  petite  distance  d'une  pièce  enduite  d'un  vernis  plombeux  , 
une  autre  pièce  non  émaillée.  la  pièce  émaillée  perdra  de  son 
vernis,  tandis  que  l'autre  prendra  un  commencement  de  glaçure. 
Cette  observation ,  qui  explique  l'habitude  des  fabricants  d'en- 
duire intérieurement  de  litharge  les  étuis  dans  lesquels  ils  cuisent 
les  pièces  vernissées  au  plomb  (*),  doit  faire  pressentir  aux  pra- 
ticiens l'importance  des  précautions  à  prendre  dans  l'emmoufle- 
ment  des  peintures  d'art.  Les  vapeurs  plombeuses,  aspirées  pour 

(i)  On  couvre  les  grès  cérames  fins  d'une  glaçure  mince ,  mais  suffisante ,  en  les 
plaçant  dans  des  éluis  enduits  de  litbarge  ou  seulement  en  mettant  au  milieu 
d*eux  des  pièces  ctiargées  de  cet  oxyde  de  plomb.  (Voir  toI.  1*',  page  180,  la 
description  de  ce  procédé  de  glaçure. } 
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ainsi  dire,  entrent  en  combinaison  avec  la  silice  que  renferment 
les  partfes  sur  lesquelles  elles  se  condensent,  et  si  ces  parties 
doivent  leur  coloration  à  des  couleurs  tirées  de  l'or,  qui  sont 
promptement  altérées  par  un  fondant  trop  plonibeux^  elles  sont 
infailliblement  endonmiagées  et  dtniennent  sales  et  violacées. 

Art.   III    —  ACCIDEIVTS  ET   AVARIES 

DANS    LES    PEINTURES    EN    COl'LECRS     VITRIPIABLES. 

Après  avoir  fiiil  connaître  dans  ce  livre  tous  les  moyens  et  pro- 
cédés qu'on  emploie  pour  décorer  les  poteries  d*une  manière  so- 
lide et  analofi^ue  à  leur  nature  minérale,  nous  devons  le  termiDot 
en  examinant  les  «altérations  dont  (luelquefois  ces  movens  sr»nt 
accompagnés,  et  la  manière  de  les  éviter  ou  au  moins  de  les 
réparer. 

Nous  examinerons  successivement  les  défectuosités  et  avaries 
qui  viennent  du  feu,  celles  qu'on  peut  attribuer  aux  matières 
décorantes,  et  enfin  les  altérations  que  ces  matières  peuvent 
éprouver  par  différents  agents  après  avoir  été  fixées  sur  les  pote- 
ries par  le  feu. 

§  1.  — Altération  résultant  de  P action  du  feu. 

La  première  est  celle  que  les  couleurs  éprouvent  d'un  excès  de 
feu.   Elles  perdent  de  leur  vigueur,  elles  se  mêlent ,   réai^ssent 
les  unes  sur  les  autres;  les  plus  inattaquables ,  telles  que  le  bleu, 
le  vert,  les  noirs,  résistent  et  deviennent  dominantes;  les  autres. 
telles  que  les  roses,  les  gris,  changent  de  couleur  ou  dispairais- 
sent;  les  rouges  passent  au  brun  foncé  et  les  brunâtres  au  noir. 
Lorsque  cet  excès  de  feu  est  extrême  il  n'y  a  aucun  remède  ;  lors- 
qu'il n'a  point  opéré  de  décomposition  complète,  on  peut  essayer 
d'enlever  les  couleurs  trop  altérées  pour  les  remplacer  par  des 
couleurs  neuves,  et  repasser  la  pièce  au  feu  pour  la  cuire.  Mais 
il  est  rare  nue  ce  moyen  réussisse ,  lorsque  Fexcès  de  feu  a  été 
considérable  ,  que  toutes  les  couleurs  ont  été  plus  ou  moins  alté- 
rées, et  qu'il  y  a  lieu  à  un  second  ou,  ce  qui  est  encoi^e  pire,  à 
un  troisième  feu. 

Lorsque  la  peinture  n'a  pas  eu  assez  de  feu ,  les  couleurs  sont 
restées  mattes ,  l'or  ne  tient  pas.  On  croit  qu'un  repassage  à  un 
feu  plus  fort  sera  un  remède  facile  et  ellicace.  Il  n'en  est  pas 
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toujours  ainsi ,  au  moins  pour  les  couleurs  qui  sont  devenues , 
comme  nous  l'avons  dit  plus  haut  (chap.  V,  §  3),  plus  dures  ;  car 
le  feu  beaucoup  plus  fort  qu'il  faut  leur  donner  ,  altère  les  cou- 
leurs délicates,  sans  encore  faire  prendre  un  beau  glacé  aux  cou- 
leurs dures  ;  on  ne  peut  en  approcher  qu'en  recouvrant  ces  cou- 
leurs^ ternes  pardéfautdefeu, d'un  glacis  légerdelaméme  couleur. 
Les  moyens  de  réparation  varient,  au  reste,  suivant  les  circon- 
stances et  doivent  être  choisis  par  le  praticien  éclairé.  (lola  regarde 
entièrement  le  préparateur  des  couleurs  et  cuissons ,  et  nullement  ' 
le  peintre  ou  le  décorateur  auxquels  on  ne  peut  attribuer  une  pa- 
reille avarie. 

§  2.  —  AUération  résultant  des  couleurs  ou  de  leur  emploi. 

Nous  supposons  que  les  couleurs  sont  bonnes  et  qu'elles  n'ont 
été  reçues ,  comme  c'est  l'usage  à  Sèvres ,  qu'après  avoir  été 
essayées  authentiquement  et  soumises  à  Texamen  des  peintres  de 
différents  genres  qui  doivent  les  employer;  enfin  que  leurs  qua- 
lités ,  après  avoir  été  débattues  dans  une  réunion  régulière  et 
en  présence  du  directeur  et  du  chimiste  préparateur ,  les  ont 
fait  admettre  comme  devant  donner  de  bons  résultats  lorsqu'elles 
seront  bien  employées ,  soit  seules,  soit  mélangées  dans  des  pro- 
portions convenables  avec  les  couleurs  auxquelles  elles  doivent 
pouvoir  être  associées.  Si  elles  donnent  dans  l'usage  de  mauvais 
résultats,  cela  ne  peut  tenir  qu'à  un  effet  de  feu,  ce  qu'il  est 
facile  de  reconnaître,  ou  venir  soit  de  l'ignorance  du  peintre,  soit 
du  peu  d'attention  qu'il  aura  apporté  dans  l'emploi,  c'est-à-dire 
dans  les  mélanges ,  les  épaisseurs ,  le  broyage ,  le  choix  des  huiles 
délavantes ,  etc. 

Ainsi ,  mettant  de  côté  les  altérations  qui  peuvent  venir  de  la 
mauvaise  qualité  des  couleurs,  puisque  nous  supposons  qu'elles 
ont  été  reconnues  bonnes ,  nous  n'avons  plus  de  défectuosité  à 
craindre  que  les  suivantes  : 

L'écai liage  qui  peut  résulter  ou  de  l'excès  de  feu,  ou  d'une 
trop  grande  épaisseur  dans  l'emploi  ou  d'un  mauvais  mélange. 
Nous  avons  dit  ce  qu'on  entendait  par  celte  expression,  et  quelle 
pouvait  en  être  la  cause ,  lorsqu'il  tenait  à  la  couleur.  Ici  nous 
ne  pouvons  plus  l'attribuer  qu'à  l'une  des  causes  que  nous  ve- 
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nons  de  signaler,  et  dans  ces  cas,  surtout  dans  le  second ,  il  ne 
se  manifeste  que  dans  certains  points  qu'on  peut  enlever  par  le 
procédé  que  nous  ferons  connaître  plus  bas. 

Mais  quand  il  tient  à  trop  de  feu  ou  à  un  mauvais  emploi 
réparti  sur  toute  la  pièce ,  le  remède  est  non-seulement  inefficace, 
mais  il  aggrave  le  mal ,  car  le  feu  nécessaire  pour  cuire  les  parties 
refaites  ,  altère  et  fait  mf^me  écailler  les  parties  voisines. 

L'écaillage  est  un  défaut  grave  et  qui  ôteà  une  peinture  vîlri- 
fiable,  ce  que  j'ose  appeler  son  principal  mérite,  celui  d'ôtre 
inaltérable  par  l'action  du  temps;  car  il  importe  peu  que  dans 
une  peinture  d'art,  même  d'ornement,  il  n'y  ait  qu'une  partie 
d'altérée;  il  faut  qu'elle  soit  intègre,  ou  bien  il  eût  été  tout  aussi 
bon  et  beaucoup  moins  dispendieux  de  faire  entièrement  le  ta- 
bleau avec  la  couleur  altérable  qui  a  servi  à  raccommoder  les  par- 
ties écaillées.  La  copie  d'un  beau  tableau  écaillée,  quand  elle 
écaille,  n'a  que  le  mérite  d'art  d'une  bonne  copie,  et  n'est 
pas  plus  digne  d'être  distinguée  qu'une  copie  à  l'huile. 

Les  parties  écaillées  sur  pièces  d'ornements  qui  ne  doivent 
point  être  employées  dans  les  usages  domestiques,  peuvent  être 
raccommodées  avec  des  couleurs  non  vitrifiables,  mais  rendues 
solides  et  peu  attaquables  par  l'eau  froide,  tel  que  le  vernis  de 
copal.  La  pièce  produira  tout  son  effet  et  pendant  un  bien  long 
temps,  elle  n\aura  perdu  que  le  mérite  de  la  difficulté  vaincue; 
mais  l'écaillé  sur  les  pièces  qui  sont  employées  dans  le  service 
de  la  table  n'est  pas  tolérable  ,  car  après  très-peu  d'emploi ,  les 
raccommodages  s'en  iront  par  l'effet  du  frottement,  des  lavages 
à  l'eau  chaude ,  etc. 

II  y  a  deux  moyens  généraux  de  réparations  qu'il  faut  faire 
connaître. 

L'un  est  Tenlevage  local  et  circonscrit  de  la  partie  qu'on  veut 
refaire.  On  employait  autrefois  un  grès  argileux  fin  qu'on  appelle 
pierre  verte  ou  pierre  fi  l'eau,  et  on  enlevait  la  couleur  par 
frottement,  mais  cette  opération  était  longue,  il  était  difficile  de 
rester  dans  les  limites  dé  la  couleur  à  enlever ,  etla  glaçure  rendue 
rude  et  raboteuse  communiquait  cette*  rudesse  à  la  couleur  mise 
sur  la  place  découverte. 

On  se  sert  maintenant,  surtout  à  Sèvres  où  ce  procédé  a  été 
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mis  pour  la  première  fois  en  usage  par  le  chef  de  Tatelier  de  pein- 
ture (M.  Willermet),  de  Tacide hydro-fluorique  liquide.  On  sait 
avec  quelle  précaution  il  faut  manier  cet  acide  si  corrodant  ^  on  en 
prend  avec  un  pinceau  du  plus  ou  moins  condensé  et,  en  passant 
le  pinceau  sur  la  couleur ,  elle  est  dissoute  et  enlevée  comme  du 
crayon  Test  par  la  gomme  élastique.  Il  faut  laver  immédiatement 
la  place  à  grande  eau  et  à  plusieurs  reprises ,  Fessuyer  parfaite- 
ment pour  être  sûr  qu'il  ne  reste  aucune,  particule  d'acide  fluori- 
que  qui  pourrait  empoisonner  toutes  les  couleurs  de  la  moufle. 
I^  place  de  la  glaçure ,  mise  à  nu  par  cette  simple  opération , 
est  lisse  ;  elle  a  à  peine  perdu  son  poli  et  la  retouche  s'y  étend  et 
s'y  fixe  parfaitement. 

Le  terne  que  prennent  certaines  couleurs  dans  un  tableau 
à  côté  de  couleurs  brillantes  ,  présente  un  désaccord  très-désa- 
gréable. Quand  il  est  ainsi  partiel,  il  ne  peut  venir  que  d'un 
mauvais  mélange  d'une  couleur  trop  dure  avec  la  couleur  prin- 
cipale pour  en  modifier  le  ton. 

Un  ou  même  plusieurs  repassages  avec  un  glacis  de  couleurs 
plus  fondantes ,  peuvent  corriger  ce  défaut  :  lorsqu'on  ne  peut  pas 
y  parvenir ,  il  n'y  a  d^autre  ressource  qu'un  commencement  d<î 
polissage  par  frottement  qui  ôte  le  mat  désagréable  de  ces  parties. 

Le  terne  peut  venir  d'un  défaut  de  la  couleur  qu'elle  n'a  pas 
présenté  à  la  réception,  ou  que  le  peintre  a  ignoré.  Les  bleus 
d'azur  y  sont  très-sujets.  Après  avoir  bien  glacé  à  un  premier 
feu ,  ils  se  dévitrifient  à  un  second  et  deviennent  ternes  et  même 
quelquefois  conyne  grésilles.  C'est  un  défaut  dont  la  cause  ne 
rentre,  comme  on  le  voit,  dans  aucune  de  nos  catégories,  et  qu'on 
ne  peut  éviter  qu'en  mettant  un  glacé  du  même  bleu  sur  le  bleu 
cuit  qui  doit  recevoir  un  second  feu. 

Le  désaccord  ou  décousu  (qu'on  me  passe  ce  mot  techni- 
que) ,  résulte  d'un  mauvais  emploi  de  couleurs  surtout  dans  les 
mélanges;  lorsqu'une  couleur  a  eu  plus  d'action  modifiante  sur 
une  autre  couleur  que  le  peintre  ne  l'avait  présumé,  elle 
détruit  plus  ou  moins  complètement  la  teinte  avec  laquelle 
ou  sur  laquelle  on  l'avait  mise.  Je  puis  citer  un  exemple  frap- 
pant de  cette  altération  sur  une  pièce  très-importante ,  où  un  gris 
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fondant,  mis  sur  des  portraits  pour  donner  le  ton  gris  aux  men- 
tons d'hommes  bruns  ,  avait  blanchi  toutes  ces  parties. 

Lorsqu'il  n'y  a  pas  eu  trop  de  feu  et  que  cet  accident  n'est  ar- 
rivé qu'au  premier  feu ,  la  retouche  le  corrige  complètement. 
Mais  à  un  dernier  feu  il  faut  laisser  cette  imperfection  qui  alors 
n'est  souvent  visible  que  pour  les  observateurs  très-exercés  et 
très-attentifs. 

Un  défaut  qui  paraît  bien  grave  et  comme  analogue  à  récaii- 
lage,  est  celui  qu'on  peut  nommer  retirage  de  la  i^ouleur.  II 
paraît  être ,  pour  les  couleurs  de  moufles ,  analogue  à  celui  que 
présente  le  bleu  au  grand  feu.  La  couleur  se  rassemble  en  petits 
paquets  iillongés  et  laisse  des  places  blanches  ayant  Taspect  d'é- 
cailles;  mais  on  voit  distinctement  que  la  couleur  s'est  retirée  et 
léunie  en  petites  parties  saillantes  et  fondues,  et  non'pas  soulevée 
comme  dans  l'écaillé.  Ce  défaut  vient  de  ce  que  le  peintre  a  em- 
ployé des  essences  devenues  trop  grasses  par  l'action  de  l'air. 
Quand  on  emploie  des  essences  distillées,  il  n'a  jamais  lieu.  Ce 
dtflaut  se  manifeste  bien  plus  souvent  en  été  qu'en  hiver.  Comme 
il  ne  se  montre  généralement  qu'au  premier  feu,  il  est  très-répa- 
rable. On  enlève  la  partie  agglomérée  de  la  couleur  et  on  colore 
de  nouveau  la  partie  décolorée. 

Un  autre  défaut,  dont  on  ne  connaît  ni  la  cause  ni  le  remède 
assuré ,  est  celui  dans  lequel  une  pemture  se  couvre  au  premier 
feu,  plus  rarement  au  second,  d'une  multitude  de  petits  points 
noirs  qu'on  attribue  à  la  réduction  de  l'oxyde  de  plomb  du  fon- 
dant. Ncius  avons  remarqué  qu'il  n'était  pas  répandu  également 
sur  toutes  les  parties  de  la  pièce ,  où  on  avait  appliqué  des  cou- 
leurs plombifères;  que  les  bleus  de  ciel,  les  gris  de  carnation  y 
étaient  plus  sujets  que  les  autres  couleurs  ;  que  ces  points  étaient 
souvent  p  us  abondants  et  quelquefois  même  uniquement  placés 
sur  les  parties  saillantes  d'une  couverte  mal  étendue.  Ce  défaut 
se  présente  aussi  sur  l'émail  de  la  faïence. 

On  a  l'espérance  de  le  voir  disparaître  au  second  feu ,  mais 
cette  es|)èrance  ne  se  réalise  pas  toujours,  et  alors  la  pièce  est  tout 
à  fait  gâtée. 

Lorsqucî .  sur  une  pièce  telle  qu'un  vase  ou  un  tableau,  une* 
ou  plusieurs  couleurs  sont  restées  ternes,  et  qu'on  ne  peut  plus 


ALTÉRÂT.  DES  COLL.  VITRIFIABLES  APRÈS  LA    CUISSON.     687 

essayer  aucune  retouche  pour  les  rendre  glacées,  on  peut  atté- 
nuer cet  effet  désagréable  de  parties  mattes  au  milieu  de  parties 
brillantes,  en  leur  donnant  un  peu  de  glacé  par  une  sorte  de 
polissage.  La  matière  polissante  est  de  la  couverte  pulvérisée,  et 
Toutil  qui  la  reçoit  est  un  morceau  de  bois  blanc  dont  la  partie 
frottante  est  coupée  et  taillée  d'une  manière  convenable.  On 
prend  de  la  couverte  très-fine  avec  ce  bâton  et  on  en  frotte  ru- 
dement la  partie  terne,  qui  acquiert  par  ce  frottement  un  com- 
mencement de  glacé. 

On  a  essayé  successivement  le  tripoli ,  la  ponce ,  la  poussière 
d'éméril ,  etc.  ;  les  uns  sont  trop  durs  ,  les  autres  trop  tendres. 
La  couverte  a  une  dureté  moyenne  et  très-convenable.  Elle  agit 
fortement  sans  rayer  la  pièce ,  ni  enlever  les  couleurs  ;  mais  il  y  a 
(les  couleurs  qui  sont  tellement  minces  et  tellement  tendres  ,  que 
({uand  elles  sont  devenues  mattes  et  ternes ,  on  ne  peut  essayer  de 
les  polir  sans  les  enlever. 

§  3.  —  Altération  après  ta  cuisson ,  par  diverses  causes. 

Lorsque  les  Poteries  sont  décorées,  et  qu'elles  ont  été  cuites 
sans  accident,  elles  ne  sont  pas  encore  complètement  à  l'abri  de 
toute  avarie.  Il  faut  qu'elles  puissent  recevoir  les  liquides  qu'elles 
sont  destinées  à  contenir,  sans  en  être  altérées.  Or,  il  y  a  des  ma- 
tières alimentaires  acides,  telles  que  le  vinaigre,  le  jus  de  pomme, 
le  jus  de  citron ,  même  édulcorées  par  le  sucre,  qui  altèrent  par 
leursôjourde  loà  12  heurescertaines couleurs  sur porcelainedure. 
Les  plus  susceptibles  de  ces  altérations  sont  les  couleurs  les  plus 
fraîches  de  ton  ,  telles  que  le  .bleu  turquoise  n®  l'i ,  que  nous 
avons  déjà  signalé,  les  couleurs  d'or,  surtout  le  carmin  ,  que  la 
vapeur  d'eau  seule  peut  quelquefois  attaquer.  Les  couleurs  sui- 
vantes le  sont  moins,  mais  elles  le  sont  encore  :  ce  sont  le  gris 
roussatre  n**  i3,  le  noir  d'iridium  n**  20,  le  jaune  d'ocre  n®  5o  A; 
les  rouges  laqueux  64  et  violâtre  66  ;  il  faut  pour  le  noir  d'iri- 
dium et  les  rouges  64  et  66  un  séjour  de  24  heures  dans  les  aci- 
des végétaux  pour  être  altérés.  Les  couleurs  altérables  par  l'ac- 
tion de  la  vapeur  d'eau  sont  bien  plus  rares ,  et  on  ne  doit  guère 
y  comprendre  que  les  couleurs  d'or  telles  que  le  carmin.  On  peut 
s'assurer  d'avance  de  cette  susceptibilité  en  laissant  pendant  24 
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ou3o  heures  ces  couleurs  exposées  à  la  vapeur  de  Peau  bouillante. 
L'eau  liquide,  même  chaude,  ne  produirait  pas  Je  même  effet  (•) 
Il  n'y  a  d'autre  remède  à  ce  défaut  que  de  rendre  les  couleurs 
plus  dures  et  de  les  cuire  fortement.  Quandces  conditions  ne  peu- 
vent pas  se  concilier  avec  leur  fraîcheur,  il  faut  siicri fier  cette  qua- 
lité à  la  solidité,  lorsqu'il  s'agit  de  pièces  qui  sont  destinées  aux 
usages  culinaires;  on  ne  doit  les  employer  délicates ,  fraîches  et 
tendres ,  par  conséquent  susceptibles  d'être  altérées  ,  que  sur 
les  objets  d'ornement  ou  de  décoration  qui  ne  seront  jamais  ex- 
posés à  Faction  des  corps  altérants  que  nous  avons  indiqués. 

(>)  Cette  action  de  la  vapeur  cfeau  nous  a  été  signalée  par  une  altération  re- 
marquable qui  est  arrivée  À  une  fenêtre  en  vitraux  peints  Taltc  à  la  inanufacturt 
de  Sèvres  en  1829  ,  et  placée  dans  la  sacristie  de  Noirc-Danie-de-Lorctte,  à  Paris. 
Au  bout  d*un  ou  deux  ans  de  pose  dans  cette  église  encore  Tralclie  âe  construction, 
toutes  les  couleurs  ruses  ou  légèrement  purpurines,  faites  avec  le  précipité  pourpre 
d*or,  et  à  fondant  alcalin,  ont  été  comme  délayées  par  rbumldlté  condensée 
sur  les  fenêtres.  On  s'est  empressé  de  dire  que  les  couleurs  sur  verre  des  modernes 
ne  valaient  p  s  cellis  des  anciens,  etc.,  etc.,  sans  n  fléchir  que  les  anciens,  dont 
certaines  couleurs   beaucoup   plus  dures  sont  quelquefois   altérées ,    n'avaient 
jamais  employé  les  couleurs  roses  ou  purpurines  tirées  de  l*or,  qu*iU  ne 
connaissaient  pas.  C'était,  du  moins  à  notre  connaissance,  la  première  fois  qu'on 
les  employait  dans  la  peinture  sur  verre  ,  et  par  conséquent  il  eût  fallu  présumer  à 
priori  ce  genre  d'altération  pour  l'éviter.  On  s'en  était  déjà  servi  en  Angleterre; 
mais  alors  je  l'ignorais,  iorsqu'en  183C  je  >is  à  Oxford  et  dans  quelques  autres 
chapelles,  des  peintures  modernes  sur  verre  où  ces  couleurs  roses  et  purpurines 
avaient  été  employées.  Je  remarquai  que  dans  plusieurs  d'entre  elles,  les  cou- 
leurs avaient  déjà  éprouvé  un  commcnccniont  d'altération. 

On  a  enlevé  ces  parties  pour  les  refaire  en  couleurs  plus  dures,  mais  moins  fralclies; 
on  les  a  soumises,  avant  de  les  mettre  en  place,  à  la  vapeur  de  l'eau  bouillante,  et 
on  s'est  asNurc  ainsi  qu'elles  résisteraient  complètement  à  l'action  de  la  vapeur  hu- 
mide du  lieu  où  ces  fenêtres  sont  placées.  Mais  ce  qui  nous  a  conduit  à  remarquer 
la  diiïérence  d'aciion  de  l'eau  et  de  la  vapeur  d'eau,  c'est  qu'au  milieu  de  ces  car- 
reaux peints,  il  s'en  trouvait  un  qui  n'avait  éprouvé  aucune  altération  ,  quoique 
chargé  des  mêmes  couleurs  que  ceux  qui  l'entouraient.  Or,  ce  carreau  avait  été 
placé  par  m«  garde  dans  un  sens  différent  des  autres,  c'est-à-dire  que  la  partie 
peinte  avdit  été  mise  en  dehors ,  exposé  à  la  pluie  pendant  le  mémo  temps  queues 
autres  avaient  été  exposées  à  la  vapeur  humide  de  l'intérieur  de  Téglisc.  Il  était 
par  là  évidi'Ut  (pie  l'eau  qui  avait  coulé  dessus  si  fréquemment  avait  eu  moins  d'ac- 
tion sur  les  couli-urs  roses  et  purpurines  que  l'humidité  condensée  derintérieur  de 
l'église. 

'  PIN    DU    DKUXIÈMF.   ET   DERNIER  VOLUME. 
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A.  SALVETAT 

CULf  DkS  TRAVAUX  CUIMIOUES  A  LA   MANL'FACTLRC  NATIONALE   DE   SÈVRES. 


1 


Des  poteries  vernissées  sans  plomb. 

(Tome  II,  page  10,  ligne  30*) 

L'importante  question  des  poteries  salubres  a  fait  un  pas 
imprévu  par  la  mise  en  pratique  de  l'observation  de  Schubarlh 
relatée  par  Â.  Brongniart. 

Membre  du  conseil  d'hygiène  pour  l^arfondissement  de  Brest» 
M.  Conslantin,  pharmacien  de  première  classe^  frappé  de  la 
fréquence  des  cas  d'empoisonnement  causés  par  l'usage  des 
poteries  vernissées  au  plomb,  excité  surtout  par  les  circulaires 
émanées  du  Ministère  de  l'Agriculture  et  du  Commerce,  a  cher« 
ché  à  rendre  salubres  les  poteries  malheureusement  toxiques 
fabriquées  dans  les  environs  de  Brest»  vernissées  encore  de  nos 
jours  par  les  procédés  les  plus  simples. 

Il  existe  dans  certains  points  du  Finistère  des  agglomérations 

de  fabriquas  communes.  A  Lannilis,  par  exemple^  la  terre  est 

argileuse,  peu  plastique,  provenant  de  la  décomposition  spon«* 
II.  44 
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(anée  des  granils  du  pays,  kaolins  grossiers  et  impurs.  Les 
pièces  sont  vernies  sur  le  cru  par  le  procédé  de  la  saupoudra- 
tion.  La  malière  pulvérulente  en  usage  est  obtenue  de  la  ma- 
nière suivante  :  le  plomb  métallique  après  fusion  est  méiaDgé 
d*un  peu  de  cendres  de  bois,  le  tout  est  agité  jusqu'à  refroidisse- 
ment complet  pour  produire  une  poudre  noirâtre  que  l'on 
mélange  souvent  de  limaille  de  cuivre.  Dans  ce  dernier  cas,  le 
vernis  obtenu  présente  des  jaspures  verdâtres  ;  il  est  double- 
ment vénéneux  (1). 

Les  fours  actuels,  des  plus  primitifs,  sont  des  fours  couchés, 
à  foyer  latéral  inférieur,  placé  dans  la  direction  de   Taxe  de 
tirage,  à  Topposé  de  la  cheminée  d'appel  de  l'air  froid  ;  chaque 
four  peut  recevoir  14  à  15  douzaines  de  pièces  pour  le  ver- 
nissage desquelles  on  emploie  25  à  30  kilogrammes  de  plomb 
à  50  c.  le  kilo.  La  cuisson  des  pièces  dure  environ  deux  heures; 
elle  est  obtenue  à  Taide  de  fagots  d'ajoncs  mélangés  de  bruyè- 
res. La  température  de  cuisson  est  celle  du  rouge-cerise  ;  on 
compte  environ  soixante  de  ces  fours  dans  la  commune  de 
Lannilis  et  celle  de  Plouvier,  sa  voisine. 

Sans  rien  changer  ni  à  la  composition  de  la  pâte  ni  à  la  forme 
des  fours,  M.  Constantin  adopte  maintenant  comme  glaçure  le 
mélange  suivant:  silicate  de  soude  à  50%  100  parties;  mi- 
nium, 25  :  silex  Gnement  broyé,  10  parties.  On  fait  un  mélange 
intime,  et  lorsque  la  pièce  a  été  sufûsamment  dégourdie,  on  la 
couvre  de  vernis  sur  les  parties  intérieures,  au  moyen  d'un 
pinceau,  à  une  ou  deux  couches  successives,  à  un  intervalle  de 
douze  heures.  On  cuit  par  le  procédé  ordinaire. 

Par  l'ancienne  méthode,  le  vernis  plombifère  pour  une  four- 
née coûte  25  kilos  de  plomb  à  0S50 i2S50 

Bois  (fagots  d'ajoncs  et  bruyères) 8  ,00 

ToUl.., 20',Ô0 

Dans  la  nouvelle  méthode,  le  vernis  coûterait  avec  frais  de 
cuisson  : 

(I)  Bulletin  de  la  Société  (Tencouragement  pour  industrie  nationale,  3  sé- 
rie, t.  I.  p.  roô. 
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Silicate  de   soude  à  50  O/q,  9  kil.  à  0,30 2  fr.,70 

Minium,  Ik,800  (20  O/o),  à  0,70  le  kil 1      ,30 

Cuisson  du  dégourdi 6      ,» 

Cuisson  du  vernis 8      ,  » 

18  fr.,  » 

On  améliore  encore  la  composition  en  ajoutant  un  peu  de  silex 
en  poudre  ;  on  a  de  la  sorte,  dans  le  fait,  trois  sources  d'acide 
silicique  pour  obtenir  à  la  fois  la  saturation  de  l'oxyde  de 
plomb  :  l'acide  silicique  delà  pâle,  celui  du  silicate  alcalin,  et 
enGn  l'acide  du  silex  ou  du  granit  si  Ton  veut  introduire  Talu- 
mine  comme  élément  durcissant  la  glaçure. 

J'ai  vériGé,  dans  le  laboratoire  de  la  Manufacture  de  Sèvres, 
les  données  fournies  par  M.  Constantin  ;  en  agissant  sur  des 
produits  de  fabrique,  et  non  sur  des  produits  d'expériences, 
j'ai  pu  constater  l'amélioration  notable  subie  par  les  produits 
nouveaux,  comparativement  aux  produits  primitifs  de  Lannilis. 
L'ancien  vernis  au  plomb  fondu,  très-délétère,  abandonne  au 
vinaigre  ordinaire  à  froid  et  surtout  à  chaud  une  quantité 
notable  d'oxyde  de  plomb  reconnaissable  aux  caractères  chi- 
miques des  dissolutions  de  ce  métal,  tandis  que  le  vernis  au 
silicate  ne  donne  pas  d'altération  sensible  après  quarante-huit 
heures  de  contact^  ni  à  froid  ni  à  chaud,  avec  une  dissolution 
à  8  0/0  d'acide  acétique  monohydraté.  Les  graisses  n'y  pren- 
nent aucun  mauvais  goûL 

Les  expériences  comparatives  exécutées  avec  les  vernis  les 
plus  perfectionnés  qu'on  emploie  dans  certaines  parties  de  la 
France,  à  Orléans,  par  exemple,  à  Yandœuvrc,  dans  l'Aube,  à 
Dieulefit,  dans  la  Drôme,  ont  conduit  à  regarder  ces  derniers 
comme  inférieurs  aux  nouveaux  produits,  sous  le  rapport  de 
la  salubrité. 

M.  Constantin  a  pris  un  brevet  pour  ses  nouveaux  procédés, 
mais  il  n'a  voulu  que  sauvegarder  ses  droits  à  la  reconnaissance 
publique,  prouvant  ainsi  que  ses  recherches  n'étaient  dirigées 
que  dans  un  but  exclusivement  philanthropique.  La  plupart 
des  fabriques  de  Lannilis  ont  aujourd'hui  modifié  leur  vernis. 
M.  Constantin  a  reçu  de  l'Académie  des  sciences  un  prix 
Monthyon   pour    l'amélioration  des  arts    insalubres ,    et  la 
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Société  d'encouragemenl  lui  a  décerné  pour  ces  travaux  uae 
médaille  d'argent. 

Sur  l'avis  de  cette  dernière  Société,  M.  Constantin  a  fran- 
chement abordé  la  substitution  complète  du  plomb  dans  les 
produits  qui  ont  à  juste  titre  la  triste  réputation  d'ôlre  toxiques. 
Il  ne  faut  pas  se  dissimuler  en  effet  que  les  populations  rurales 
ne  peuvent  que  difficilement  faire  les  essais  que  la  plus  vul- 
gaire prudence  leur  recommande.  En  introduisant  la  chaux 
et  l'acide  borique  dans  son  vernis,  M.  Constantin  a  réussi  dans 
cette  nouvelle  voie,  et  les  vernis  qu'on  fait  à  Lannilis  ne  con- 
tiennent actuellement  aucune  trace  de  plomb. 

Le  rapport  à  la  suite  duquel  M.  Constantin  a  reçu  la  ré- 
compense citée  plus  haut  a  motivé  plus  d'une  observation,  et 
je  me  plais  à  reconnaître  le  mérite  de  plusieurs  critiques,  mais 
seulement  dans  certaines  limites. 

«  Ma  conviction  est,  m'écrit  M.  Gabry,  fabricant  à  Melun, 
qu'un  composé  de  silice  d'oxyde  de  plomb  et  môme  d'oxjde 
de  cuivre  est  d'une  complète  innocuité  lorsqu'il  est  complè- 
tement vitrifié.  Le  verre  est  insoluble  dans  l'eau  à  toutes  les 
températures  et  dans  les  acides. 

«  Il  s'agirait  donc,  pour  résoudre  le  problème,  d'obtenir  une 
vitrification  parfaite,  afin  de  rendre  inoffensifs  les  éléments  de 
nos  compositions  de  vernis. 

((  Le  vernis  de  M.  Constantin  doit  être  soluble  et  par  consé- 
quent il  disparaîtrait  promptement  par  l'usage.  Le  silicate  de 
plomb  au  contraire  est  fixe,  durable,  insoluble. 

«  Les  vernis  employés  par  les  potiers  ne  sont  nuisibles  à  la 
santé  que  parce  qu'ils  sont  incomplètement  vitrifiés;  s'ils 
Tétaient  préalablement  à  l'emploi,  le  consommateur  ne  ressen- 
tirait aucunement  les  effets  de  Tempoisonnement  par  le 
plomb. 

u  La  solution  du  problème  à  mon  avis  est  dans  la  vitrification 
complète  des  éléments  constitutifs  du  vernis  et  des  émaux. 

a  11  faudrait  donc  encourager  la  vitrification  des  vernis,  la 
préconiser  et  en  faire  une  obligation  aux  fabricants.  » 

Je  ne  crois  pas  qu'on  puisse  raisonner  ainsi  sans  déplacer  la 
question  :  certes  il  n'est  douteux  pour  personne  que  certains 
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vernis  plombeux  analogues  au  cristal  ne  soient  très-inoifonsirs  ; 
mais  ce  qu'il  importe,  c'est  de  donner,  sans  élévation  de  prix 
appréciable  aux  classes  nécessiteuses^  les  ustensiles  de  terre 
dont  elles  ont  l'habitude,  et  si  pour  ces  fabrications  on 
demande  l'absence  complète  du  plomb,  c'est  parce  qu'il  y 
aurait  un  inconvénient  sérieux  à  déclarer  comme  po'teries  salu- 
bres  des  objets  qui  ne  le  seraient  pas,  parce  que,  pour  un  pré- 
texte ou  pour  un  autre,  on  se  trouverait  conduit  à  reprendre 
peu  à  peu,  par  nuances  insensibles,  les  dosages  anciens  au 
sujet  de  l'insalubrité  desquels  tout  le  monde  est  d'accord. 

Dans  l'espèce,  la  question  de  prix  domine  ;  depuis  longtemps 
on  a  plutôt  proposé  qu'apporté  des  améliorations  notables  dans 
la  composition  des  glaçures  des  terres  vernissées.  Outre  la 
glaçure  sans  plomb,  essayée  plutôt  que  fabriquée  par  Cbaptal, 
ensuite  par  Fouriny,  beaucoup  d'autres  ont  été  notées  à  diverses 
reprises.  Et  je  le  répète,  l'industrie  n'a  réalisé  ni  les  bénéfices 
prévus  par  Fourmy,  qui  préconisait  l'emploi  des  matières  pul- 
vérulentes et  fusibles  d'origine  volcanique,  ni  les  observations 
de  Feilner,  recommandant  un  vernis  essentiellement  alcalin  ; 
elle  n'a  pas  su  non  plus  tirer  parti  ni  des  mélanges  vitreux  de 
Nieseman,  ni  des  verres  cristallins  de  Meigb,  bien  que  ce 
dernier  ait  reçu  de  la  Société  des  arts  de  Londres  une  médaille 
d*or  pour  la  préparation  d'une  glaçure  à  base  de  granit  rendue 
suffisamment  fusible  par  l'addition  d'un  cristal  plombifère. 

La  cause  en  est  ossurément  dans  cette  circonstance  particu- 
lière que  ces  perfectionnements  n'auraient  pu  s'introduire  sans 
changer  complètement  les  procédés  de  fabrication  ou  sans 
peser  lourdement  sur  les  prix  de  revient,  tantôt  en  introduisant 
dans  les  pâtes  et  vernis  des  éléments  trop  coûteux,  tantôt 
en  augmentant  beaucoup  les  frais  de  broyage  et  de  main- 
d'œuvre. 

M.  Constantin  a  compris  ces  raisons  ;  il  a  doté  son  pays  de 
perfectionnements  sérieux  :  passeront-ils  la  frontière  de  son 
département  ;  c'est  à  l'avenir  seul  de  le  dire.  Que  les  fabricants 
de  poteries  salubres  luttent  avec  les  producteurs  des  terres 
vernissées,  qu'ils  abaissent  leurs  prix  s'il  est  possible,  ils  auront 
fait  plus  qu'on  ne  peut  attendre  des  tentatives  isolées  des 
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inventeurs  de  l'avenir,  quelque  philanthropiques  qu'elles  puis- 
sent être. 

M.  Gabry  termine  sa  lettre  par  une  réflexion  fort  juste  :  il  ne 
devrait  pas  être  plus  loisible  à  un  potier  de  vendre  des  produits 
susceptibles  de  nuire  à  la  santé  publique,  qu'il  n'est  permis  à 
un  épicier  de  mettre  de  l'acide  sulfurique  dans  son  vinaigre  ou 
au  marchand  de  vin  de  faire  circuler  comme  vin  une  dissolu- 
tion de  campêche.  Ces  manufactures  devraient  ôtre  visités  par 
les  Conseils  d'hygiène  comme  les  autres  établissements  dans 
lesquels  on  vend  des  substances  alimenlaires.  Le  poison  est 
aussi  nuisible  dans  le  contenant  que  dans  le  contenu. 

Il  est  certain  qu'on  a  beaucoup  fait  pour  les  classes  labo- 
rieuses, les  seules  en  question  dans  ce  cas  ;  on  n'est  pas  éloigné 
d'une  solution  complète;  elle  dépend  beaucoup,  comme  je  l'ai 
dit,  des  fabricants  eux-mêmes. 


II 

De  la  p&te  et  de  la  glaçure  des  Daîenees  fines  dites 

poreelaines  opaques. 

(Tome  n,  page  133,  ligne  35.] 

J'ai  fait  l'examen  chimique  d'une  faïence  fine,  que  j*ai  tout 
lieu  de  rapporter  à  la  fabrication  de  Creil.  La  nature  singulière 
du  vernis  qui  recouvrait  cette  faïence,  la  présence  dans  cette 
glaçure  d'un  silicate  de  chaux  m'engage  à  la  placer  ici  : 

Pâte  dépouillée  de  vernis. 

Eau  et  humidité 11,00 

Silice 58,50 

Alumine 28,50 

Chaux 0,10 

Oxyde  de  fer 0,50 

Alcali 1,00 

Perte 0,40 

100,00 
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Vetnis  dépouillé  de  pâte. 

Humidité  et  acide  carbonique 3,60 

Silice 56,00 

Oxyde  de  plomb 10,58 

Alumine 4,80 

Oxyde  de  cobalt traces 

Chaux 7,48 

Magnésie traces 

Potasse  et  sou<Je. 9,29 

Acide  borique 7,25 

100,00 

Il  est  facile  de  voir  que  la  composition  du  vernis  pourrait  être 
donnée  par  le  dosage  suivant  : 

Borax  supposé  sans  eau 10,0 

Fedspath 25,0 

Cristal  plombeux 25,0 

Craie , 15,0 

Quartz  ou  sable 30,0 

fondus  et  coulés. 

Quant  à  la  pâte,  l'analyse  ne  saurait  indiquer  dans  quel  état 
étaient  les  éléments  avant  la  cuisson  ;  et  je  crois  que  Vétat  phy- 
sique a  sur  la  manière  dont  la  pâte  se  comporte  à  l'égard  de  la 
glaçurela  plus  grande  influence. 


III 
De  la  flAïence  dite  de  Henri  ii  ou  d'Oiron 

(Tome  U,  page  175,  ligne  25.] 

Les  mystères  dont  était  enveloppée  la  fabrication  des  faïences 
dites  de  Henri  II  ont  été  dévoilés  par  les  recherches  de  M.  B. 
Fillon.  J'extrais  du  livre  de  ce  sàyeLniévudii  t Art  déterre  chez 
les  Poitevins^  page  58,  les  notions  qui  vont  suivre  et  qui  mettent 
en  lumière  de  la  façon  la  plus  heureuse,  l'histoire  de  ces  singu- 


696  HOTES  ET  J^MITlOnS. 

lières  poceries  aa  sojel  desquelles  les  hypothèses  les  plus  Tariécs 
ont  été  produites.  Ici  comme  en  beaocoDp  d'aotres  choses  le 
hasard  a  mis  sur  la  Toie.  Mais  au  chercheur  infatigable  pouvait 
leal  dire  fructifier  les  indices  placés  soos  sa  main  par  one 
circoQsUnce  fortuite. 

M.  FilloQ  eut  Toccasion  de  Toir  à  Paris  deux  feaillels  de  pa^ 
cîiemia  provenant  d'un  livre  dlieores  imprimé  vers  le  milieu  do 
seitième  sîètrie  pour  Claude  Gouffier,  grand  écu  jer  de  France 
amî  personnel  de  Henri  II.  Une  des  miniatures  qui  décorait  ces 
fifuiuiKs  représentait  une  femme  empêchant  on  homme  de  hoire 
le  coatena  «Tune  bouteille  de  terre.  La  représentation  de  celte 
KHileî  le  indiquait  une  véritable  faïence  dite  de  Henri  II.  Elle 
etJLit  lax  armes  des  Gooffier. 

Uae  excursion  dirigée  d'abord  sur  Poitiers,  sur  Parthenaj, 
»ttr  AirrjiuU«  sur  Moiré  et  qui  finit  à  Oiron  après  avoir  traversé 
ThvHwrs,  a  mis  hors  de  doute  l'origine  de  celte  poterie.  Gomme 
lo  vlit  M.  Fillon  dans  son  style  imagé,  à  Oiron,  splendide  rési- 
donoi*  du  grand  Écuyer,  le  Sphinx  avait  laissé  pénétrer  un  Pro- 
t'iuo  dans  son  sanctuaire. 

Prise  sur  le  fait,  la  fabrication  des  faïences  d'Oiron  ne  pou- 
viiît  *i*happer  à  l'érudition  d'un  savant  aussi  versé  dans  Tétnde 
dos  chartes  que  Test  M.  Fillon. 

Los  renseignemenls  qu'il  a  pu  recueillir  sur  la  famille  des 
tîouHlor,  dont  Torigine  certaine  remonte  au  moins  à  1246,  prou- 
vent jusqu^à  l'évidence  que  c'est  à  tort  que  ces  poteries  ont  été 
nommées  faïences  de  Henri  II. 

Lo  lieu  de  leur  production  ne  peut  être  douteux  ;  c'est  pour  le 
château  d'Oiron  que  la  plupart  de  ces  pièces  ont  été  faites  ;  c'est 
nous  les  yeux  et  par  les  soins  d'Hélène  de  Hangest  que  les  for- 
mes et  la  décoration  ont  été  arrêtées.  Nous  ne  saurions  entrer 
ici  dans  l'expoNé  complet  du  château  d'Oiron;  le  lecteur  pourra 
lire  avec  iniérôl  to  tableau  que  M.  B.  Fillon  retrace  de  cette  ré- 
nidcnce,  des  artislCN  qui  l'ont  décorée,  de  son  mobilier,  de  sa 
r.ollégiale  {l*Art  de  (erre  chez  les  Poitevins^  page  70).  Ces  docu- 
iMiuilH,  inédits  jusqu'alors,  ont  dû  jeter  la  plus  vive  lumière  sur 
rMilKine  des  poteries  que  nous  nommerons  faïences  (f  Oiron,  Un 
lintMimui  très-curieux,  signé  Claude  de  Gouffier,  fait  voir  qu'il 
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existait  à  Oiron  même  une  fabrication  spéciale  sous  la  direction 
d'Hélène  de  Hangesl.  La  lettre  de  Claude  de  Gouffier  transmet 
les  noms  des  deux  collaborateurs  d'Hélène  de  Hangest,  François 
Cherpentier  et  Jehan  Bernart.  Elle  prouve  deux  choses  :  c'est  que 
madame  de  Boisy  avait  en  i  529,  à  Oiron,  un  potier  attaché  spécia- 
lement à  sa  personne,  et  que  son  bibliothécaire  était  associé  à  la 
fabrication  des  vases  qui  se  faisaient  dans  l'officine  privilégiée. 

Deux  autres  documents  viennent  confirmer  les  conséquences 
qui  précèdent.  Le  premier  est  sans  indication  précise,  mais  an- 
térieur au  26  janvier  1537. 

Le  dernier  document  est  un  état  de  la  maison  d'Oiron  pour 
l'année  1538.  On  y  voit  que  le  garde  de  librairie  a  sous  ses  ordres 
deux  peintres  et  un  valet  de  peine. 

Douze  années  plus  tard,  il  n'est  plus  question  de  Bernart  dans 
la  maison.  M.  Fillon  résume  ainsi  les  recherches  qu'il  a  faites  h 
ce  sujet  : 

((  En  résumé,  ce  fait  capital  nous  est  désormais  acquis,  à  sa- 
«  voir  :  que  le  bibliothécaire  de  madame  de  Boisy  était  sinon 
((  un  artiste,  du  moins  un  homme  fort  entendu  dans  les  ques- 
a  tions  d'art.  Nous  savons  en  outre  que  le  potier  de  la  châte- 
«  laine  d'Oiron  était  aussi,  lui,  sous  la  direction  de  ce  personnage. 
((  Il  ne  s'agit  plus  maintenant  que  de  chercher  qu'elles  ont  pu 
((  ôtre  les  poteries  produites  par  une  association  aussi  anormale, 
((  poteries  qui  doivent  révéler  dans  leurs  formes,  et  plus  en- 
((  core  dans  le  choix  de  leurs  décors,  l'intervention  délicate 
a  d'une  femme  distinguée  et  celle  d'un  lettré,  doublé  d'un  ar- 
0  tiste,  que  la  pratique  des  livres  a  initié  à  tout  ce  qui  concerne 
«  l'ornementation  typographique.  Or,  ne  sont-ce  pas  là  précisé- 
((  ment  les  caractères  distinctifs  des  prétendues  faïences  de 
a  Henri  II  ?  Existe- t-il,  même  dans  la  Céramique,  je  ne  dis  pas 
«  contemporaine,  mais  de  tous  les  temps  et  de  tous  les  pays, 
ff  d'autres  spécimens  qui  puissent,  de  près  ou  de  loin,  revendi-r 
«  querune  telle  origine.  A  dater  du  moment  où  j'eus  découvert 
a  les  documents  que  je  viens  de  produire,  j'ai  considéré  la  dé- 
c(  monstration  comme  complète,  et  j'ai  restitué  aux  faïences 
«  exécutées  sous  l'inspiration  des  Gouffier  leur  véritable  nom, 
«  celui  du  lieu  où  elles  ont  été  fabriquées.  » 
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Un  examen  scrupuleux  permet  de  diviser  les  faïences  d'Oiron 
en  deux  classes  principales,  objets  de  parade  ou  de  table  et 
carreaux.  On  peut  reconnaître  d'après  les  éléments  de  critique 
que  la  science  met  à  notre  disposition,  trois  périodes  distinctes: 
je  les  reproduis  ici  d'après  H.  Benjamin  Fillon. 

A  la  faïence  de  la  première  période  appartiennent  toutes  les 
pièces  dont  les  ornements  incrustés  sont  d'une  seule  couleur 
et  celles  qui,  sans  être  conçues  dans  un  sentiment  aussi  sobre, 
n*ont  qu'un  petit  nombre  de  parties  colorées  autrement  qu'en 
brun-noir,  en  brun  plus  clair  ou  en  rouge  d'œillet. 

On  connaît  aujourd'hui  13  pièces  qu'on  peut  classer  dans  ce 
groupe.  Leur  forme  est  empruntée  tantôtaux  vases  chinois,  tan- 
tôt aux  pièces  d'étain  de  l'époque  contemporaine.  Plusieurs  sont 
aux  armes  des  seigneurs  de  Bressuire,  de  Gilles  de  Laval,  et 
des  la  Trémoille;  sur  les  13  échantillons  classés  dans  cette 
série,  10  sont  d'une  époque  bien  caractérisée,  mais  les  trois 
derniers  que  décrit  M.  Fillon  {F Art  de  terre  chez  les  Poitevins) 
page  88)  semblent  établir  le  passage  naturel  de  la  première  i 
la  seconde  période. 

II  est  difOcile  de  ne  pas  admettre  cette  première  observation 
de  M.  Fillon,  qui  l'a  déduite,  avec  une  grande  science,  des 
écussons  et  armes  représentés  sur  ces  pièces.  Tout  d'ailleurs 
s'explique  si  l'on  ne  perd  pas  de  vue  que  les  faïences  d'Oiron 
sont  le  résultai  du  concours  raisonné  de  trois  intelligences. 

«Bernart,  dit  M.  Fillon,  y  met  son  talent  d'ornemaniste; 
«  Gherpentier,  son  habileté  à  façonner  la  terre  ;  Hélène  de  Han- 
«  gest,  son  goût  très-fin,  mais  un  peu  minutieux,  et  chargé  de 
«  tristesse,  note  sombre  qui  tranche  fortement  sur  les  autres 
c(  productions  de  la  joyeuse  renaissance.  Tant  qu'ils  vécurent 
ce  tous  les  trois,  il  y  eut  unité  dans  la  création  des  œuvres.  Un 
<  moment  arriva  où  la  mort  vint  successivement  les  enlever  à 
«  l'association,  et  chaque  fois  que  l'un  d'eux  disparut,  il  y  eut 
((  amoindrissement  dans  la  valeur  des  produits  de  l'officine.  La 
«  lettre  reproduite  à  la  page  8i  apprend  que  la  veuve  d'Artus 
((  fit  défaut  la  première,  et  qu'au  moment  où  se  passa  ce  triste 
tt  événement,  la  petite  fabrique  avait  au  moins  huit  années 
a  d'existence.  L'état  personnel  de  la  maison  pour  1538  constate 
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«  aussi  que  Bernard  était  vivant  à  cette  date,  tandis  qu'il  n'en 

<  est  plus  question  dans  le  document  de  même  nature  dressé  en 
«  1550.  Gherpentier  ne  figure  pas  dans  ces  états^  par  la  raison 
u  fort  simple  qu'il  habitait  la  maison  du  bourg  oii  était  l'atelier. 
«  Malgré  cette  lacune,  les  faïences  de  la  seconde  période  disent 
«  aussi  clairement  que  le  premier  écrit  venu ,  que  le  potier 
((  survécut  à  son  associé. 

<<  Remplacé  à  son  tour,  au  commencement  du  règne  de 
«  Henri  II,  par  Jehannot  ou  tout  autre,  il  lui  légua  ses  procédés, 
«  ses  poinçonS)  ses  moules  ;  mais  il  ne  put  lui  transmettre  le  feu 
a  sacré  qui  l'animait. 

<  Si  le  goût  d'une  femme  qui  ne  peut  être  autre  qu'Hélène  de 
«  Hangcst,  s'est  fait  sentir  dans  les  pièces  de  la  première  épo- 
(c  que,  et  a  laissé  une  trace  très-marquée  dans  celles  de  la  se- 
«  conde,  il  est  une  autre  intervention  qui  y  est  moins  apparente, 
((  celle  d'un  homme  aimant  les  livres,  connaissant  aussi  bien 

<  les  pratiques  de  leur  exécution  matérielle  que  leur  con* 
«  tenu.  » 

Les  faïences  de  la  seconde  période  sont  plus  compliquées  de 
forme  que  celles  que  nous  avons  déjà  mentionnées,  et  les  restau- 
rations auxquelles  elles  ont  été  soumises  ajoutent  beaucoup  à  la 
difficulté  de  les  reconstituer  avec  leur  vérité  primitive. 

On  connaît  M  pièces  de  cette  période  ayant  toutes  un  air  de 
parenté  facile  à  reconnaître.  Elles  possèdent  une  forme  archi- 
tecturale que  les  premières  ne  présentent  pas.  On  voit  d'ailleurs 
surgir  une  modification  dans  les  procédés  de  fabrication. 

Jusqu'alors  Bernart  et  Gherpentier  avaient  procédé  pour  exé- 
cuter les  niellures  des  fonds  à  la  façon  des  relieurs,  qui  ne  se 
servent  que  des  petits  fers.  Ils  ont  ensuite  trouvé  le  moyen  d'im- 
primer dans  la  pâte,  d'un  seul  coup  sur  de  larges  surfaces, 
les  creux  destinés  à  recevoir  la  terre  colorée. 

((  Gette  idée  leur  fut  sugérée  par  le  désir  de  mêler  à  la  déco- 

<  ration  de  leurs  œuvres  les  entrelacs  universellement  em- 
«  ployés  à  partir  de  là  fin  du  règne  de  François  I*' dans  l'impri- 
«  merie,  la  broderie,  la  reliure,  l'orfèvrerie,  la  ferronnerie  et 
a  les  autres  métiers.  » 

On  peut  classer  à  la  suite  des  17  pièces  que  nous  venons  d'é- 


s'était  formée  s 
{(ig.  109). 

Sur  les  ilemières  pièces  de  celle  période  que  M.  Pillon  a  cm 
pouvoir  ranger  par  ordre  chronologique,  on  ne  trouve  plus  la 
perfection  dans  rexêcutlon.  I^'influenco  de  Bernard  Palissy  de- 
mi plus  manifeste,  el  la  forme  perd  tous  les  jours  des  tradi- 
tions de  l'ancienne  école  d'Oiron. 

L'intervention  des  emblèmes  et  monogrammes  de  Henri  II 
sur  les  faïences  d'Oiron  de  la  seconde  période  ne  saurait  prou- 
ver que  ces  faïences  a 
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déjà  assez  éloignés  de  la  première  époque  cl  que  pcut-rl  y  avoir 
d'extraordinaire  à  ce  que,  alors  qu'on  Taisait  partout  abus  du 
monogramme,  les  produits  que  Bernard  el  Cberpenlier  fabri- 
quaient chez  Claude  GouTOer  portassent  les  croissants  et  le  mo- 
nogramme du  roi  Henri,  pour  lequel  rattachement  de  Claude 
était  sincère. 

Les  pièces  de  celte  fabricaliou  ont  servi  de  type  dans  ces 
derniers  temps  pour  un  grand 
nombre  de  cCramistes  mo- 
dernes. Quelques-unes  ont  été 
reproduites;  on  en  peut  suivre 
l'histoire,  et  c'est  k  ce  litre 
qu'il  nous  a  paru  convenable 
d'en  emprunter  la  description 
à  l'ouvrage  anglais  publié  par 
M.  J.  Marryal(l). 

Le  biberon  (Iguré  ci-dessus 
{fig.  HO)  n'a  que  18  centi- 
mètres de  hauteur  ;  le  haut  est 
blanc,  les  ornements  sont  jau- 
nes, le  bas  est  noir  avec  des 
ornements  blancs;  sur  l'écus- 
soQ,  au-dessous  du  goulot,  se 
trouvent  entrelacés  les  trois 
croissants.  M.  John  Webh  a 
fait  acquisition,  à  la  vente  du 
cabinet  de  M.   Préaux  d'une 

petite  aiguière  de  18  centimètres  de  hauteur,  ornée  d'arahesqucs 
brunes  marquetées  sur  Tond  blanc,  avec  des  lézards  et  des 
grenouilles  émaillées  en  vert;  l'anse  et  le  goulot  sont  enrichis 
de  mascarons  trës-délicals  (pg.  111). 

Mais  le  chef-d'œuvre  du  cabinet  de  M.  Préaux  était  le  Dam- 
beau  dont  nous  donnons  la  gravure  (fig.  113]  ',  il  fut  acheté  par 
sir  Anthony  de  Rothschild  pour  In  somme  de  i,'JOO  francs;  la 

(!)  Hlatoira  des  polaries,  fuîences  et  purcelaines,  par  U.  T.  Mtrryit.  Tra- 
duit àe  l'anglais  par  MH.  le  comte  d'Armaillé  et  StlVËlal,  édité  par  M.  Loane» 
(Paris). 


7W  HOTES  ET  AriDITIOSS. 

surface  est  enricbie  d'arabesques  d'un  goùl  exquis,  soit  noirs 
sur  fondblanc,  soit  blancs  sur  fond  noir.  La  forme  en  est  monu- 
mentale et  du  plus  haut  style  ;  trois  Bgures  de  génie  supporlent 
les  écussons  aïec  le  blason  de  France  et  les  deux  D .  Ces  génies 
sont  supportés  par  des  socles  à  mascarons  réunis  par  des  guir- 


Fig.  111.  Fig.  Uî. 

landes  émaillées  en  rcrl.  Le  flambeau  se  termine  en  haut  par 
une  sorte  de  vase  portant  les  armes  de  France  et  le  mono- 
gramme du  Sauveur. 

Cette  pièce,  d'après  la  délicatesse  de  son  ezécnlion  el  la 
beaulé  de  ses  détails,  est  de  la  plus  grande  valeur. 

Sir  A.  de  Rothschild  (il  encore  acquisition,  à  la  vente  de 
M.  Préaux,  d'une  petite  tasse  décorée  du  même  style,  avec  crois- 
sants entrelacé»,  auprixde  1,300  francs.  Il  est  ainsi  propriétaire 
de  la  plus  belle  collection  de  celle  faïence,  car  il  possède  ausij 
deux  aiguières  charmanles,  provenant  l'une  de  la  vente  du 
comte  de  Monville,  vendue  2,300  fr.,  el  l'autre  provenant  de 
Strawberrj-Htil,  remarquable  par  une  anse  du  plus  beau  tra- 
vail el  payée  19  gainées.  Il  avait  acheté  à  la  vente  de  celle 
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mfime  collection  une  salière  tripode  supportée  par  des  orne- 
ments formant  rinceaux,  au  prix  de  21  livres  sterling.  Ces  deux 
dernières  pièces  avaient  élé  décrites  dans  le  catalogue  comme 
majolique  et  raumce  Bernard  Palissy. 

Narford  possède  Irois  pièces  de  celle  même  poterie  :  un  bi- 
beron, une  salière  et  un  flambeau. 

Le  biberon  est  tl'une   belle   (lualilé;   il  olfre  une  bordure 


formée  des  lelires  AM,  qui  sont  le  cliilfre  du  connétable  Anne 
de  Montmorency  et  le  monogramme  de  Diane  de  Poitiers,  ainsi 
que  les  armes  de  France. 

La  salière  porte  dans  le  bas  une  bordure  composée  de  crûtes 
de  coq  {pg.  113). 

Le  flambeau,  quoique  d'une  forme  différente,  est  décoré  de  la 
même  manière  que  celui  de  sir  Anthony  de  Rothschild.  Indé- 
pendamment du  monogramme  de  Diane  de  Poitiers  et  des 
armes  de  France,  il  présente  l'écusson  d'Anne  de  Montmo- 
rency. La  lettre  A  se  trouve  souvent  dans  l'ornementation,  et 
le  dessin  du  bord  du  pied  forme  un  cordon  dans  lequel  la 
lettre  H  se  répète. 

Un  autre  échantillon  [fig.  1 14)  est  entre  les  mains  de  M,  Hol- 
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lingworth-Magniac,  de  ColworLh  près  de  BeJford  ;  il  provienl 
delà  collection  de  M.  Odiot  de  Paris;  c'est  une  aiguière  de 
38  centimètres  de  hauteur,  d'une  rorrac  paiTaile  et  ornée  de 
mascarons;  la  surface  est  entièrement  couverte  d'arabesques 
noires  et  blanches  dans  lesquelles  se  trouve  constammeni  la 
lettre  G,  qui  semble  avoir  eu  deux 
signillcations.  Ces  oiijets  étaient  Taits 
pour  Artus  de  Gouflier,  et  pour  sa 
femme  Hélène  de  Hangerst,  fille  de 
Jacques,  seigneur  de  Geolis.  L'anse 
est  formée  par  une  ligure  humaine 
renversée  dont  les  jambes  se  termi- 
nent en  queue  de  serpent  et  viennent 
s'entortiller  sur  h  coquille  qui  forme 
le  goulot. 

La  fabrication  d'Oiroo  a  dû  subir 
te  sort  de  toutes  les  industries  de 
luxe,  auxquelles  manque  un  somp- 
tueux appui.  Elle  dut  dégénérer  aus- 
sitôt qu'elle  ne  fut  plus  soutenue 
par  une  protection  soigneuse  de  sa 
conservation.  C'est  entre  la  rentrée 
de  Claude  Gouflier  dans  sa  résistance 
d'Oiron  et  la  dévastation  du  château 
en  1568,  que  se  place  la  fabrication 
des  faïences  de  la  troisième  période. 
On  connaît  i4  pièces  de  cette  épo- 
que ;  M.  Pilion  eu  donne  la  description  (1).  Elles  ont  été  faites 
par  quelques  industriels  restés  plus  ou  moins  longtemps  eu 
possession  du  matériel  de  la  fabrique  des  moules  et  des  estam- 
pages. 

Au  nombre  de  ces  dernières,  il  est  bon  de  signaler  la  fontaine 
de  table  (collection   Meixmoion  de  Dijon),   que  M.  Tainturier 
avait  cru  pouvoir  attribuer  aux  continuateurs  de  Palîssy  et  non 
à  l'un  de  ses  contemporains.  La  couronne  comlale  que  sur- 
it) L'art  de  Urre,  pu  D.  Fitlan,  p.  103. 
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monte  Técu  que  porte  cette  pièce,  équivaut  à  une  date.  Claude 
Goufûer,  créé  comte  en  1542,  ne  fut  marquis  de  Boissy  qu'en 
1564  et  duc  de  Roannez  qu'en  1566.  M.  Fillon  place  entre 
1563  et  1564  Texécution  de  ces  pièces  fabriquées  pour  Claude. 

M.  Fillon  suit  la  fabrication,  après  Claude,  sous  son  iiis  Gil- 
bert. Il  mentionne  un  plat  rond  aux  initiales  couronnées  H  et 
F  qu'il  croit  être  celles  de  Henri  III,  et  de  son  frère  François,  duc 
d'Alençon^  mort  en  1584. 

Je  bornerai  là  cette  étude  sur  les  faïences  d*Oiron,  heureux 
de  pouvoir  renvoyer  le  lecteur  au  livre  si  plein  d'attraits  du  sa- 
vant que  j*ai  déjà  cité  plus  haut. 

Toutefois  je  copierai  textuellement  la  note  que  j'avais  rédigée 
pour  l'ouvrage  de  M.  Marryat. 

((  Ce  que  Ton  sait  actuellement  de  cette  fabrication  doit  faire 
'c  rejeter  comme  tout  à  fait  impropres  les  dénominations  sous 
«  lesquelles  ces  poteries  sont  connues;  elles  ont  été  fabriquées 
«  à  Oiron  ;  il  y  aurait  donc  lieu  de  les  appeler  faïences  d'Oiron. 
«  Mais  on  en  préciserait  d'autant  mieux  l'origine  qu'il  y  a  eu 
«  plusieurs  périodes  dans  la  fabrique  d'Oiron^  en  les  désignant 
<(  sous  le  nom  de  faïence  d'Hélène  de  Hangest,  du  nom  de  la 
((  femme  distinguée  sous  la  direction  et  le  patronage  de  laquelle 
a  ces  produits  ont  été  créés.  Juste  et  tardif  hommage  rendu  à 
a  sa  mémoire.  » 

On  ne  ferait  en  cela  que  se  conformer  aux  usages  reçus.  L'an- 
tiquité grecque  et  romaine  nous  a  transmis  les  noms  de  ses 
potiers  célèbres.  —  La  renaissance  italienne  a  conservé  les 
noms  de  Lucca  délia  Robbia,  de  Maître  Giorgio. —  Bernard 
Palissy,  en  France,  Wedgwood,  en  Angleterre,  ont  donné  le  leur 
aux  produits  qu'ils  ont  inventés  ou  simplement  perfectionnés. 
A  l'époque  actuelle  môme,  aussitôt  qu'une  espèce  céramique 
sort  de  la  voie  communément  battue,  on  y  attache  le  nom  du 
producteur  ;  nous  disons,  pour  les  distinguer,  les  faïences  de 
Minton,  de  Copeland,  de  Deck,  de  Collinot,  les  porcelaiues  de 
Gibus  et  Redon,  les  pâles  tendres  de  Bettignies,  les  majoliques 
de  Minton,  les  grès  de  Ziegler,  etc.,  etc. 

El  c'est  justice. 

II.  45 
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De  la  composition  de  quelques  grès  cérames  fins  et 

grossiers,  mats  et  vernissés. 

(Tome  II,  page  240,  ligne  10.) 

J'ai  cherché,  par  des  analyses  comparatives  mentionnées 
tome  l",Addittons,  page  645,  à  ramener  la  composition  des  grès 
à  des  proportions  simples  et  définies.  Fréquemment  consulté 
sur  la  valeur  pour  la  fabrication  des  grès  cérames  de  certaines 
argiles  plastiques,  j'ai  voulu  voir  par  l'analyse  des  quantités  de 
silice  et  d'alumine  que  les  grès  renferment  dans  quelles  limites 
ces  éléments  pouvaient  varier,  en  prenant  en  considération  la 
nature  du  vernis  dont  ces  produits  céramiques  sont  recouverts. 
J*ai  choisi  pour  point  de  départ  les  grès  les  plus  connus,  ceux 
dont  les  bonnes  qualités  ont  assuré  la  réputation.  Cinq  avaient 
reçu  leur  glaçure  par  des  procédés  divers,  cinq  autres  étaient  & 
l'état  de  grès  mats. 

Tous  ces  grès  ont  été  pulvérisés,  puis  traités  par  l'eau  et 
séchés.  L'eau  ne  leur  a  rien  enlevé;  il  était  indispensable  de 
leur  faire  subir  celle  opération,  afin  de  ne  pas  considérer  comme 
partie  constituante  les  alcalis  qui  auraient  pu  pénétrer  méca- 
niquement la  pâte  pendant  l'opération  du  salage,  et  qui  n'au« 
raient  été  qu'interposés. 

On  a  attaqué  par  l'acide  fluorhydrique  la  poudre  fine  et  sèche, 
et  les  éléments  ont  été  séparés  par  les  procédés  ordinairement 
employés.  La  silice  a  été  dosée  directement  dans  une  attaque 
au  carbonate  de  soude  (1). 

Les  tableaux  qui  suivent  renferment  les  résultats  ainsi  ob- 
tenus : 

(])  C'est  surtout  dans  l'analyse  des  substances  qui  contiennent  peu  d'alca- 
lis qu'on  doit  préférer  l'excellente  méthode  de  M.  Henri  Sainte-Glaire  De- 
ville  dont  j'ai  parlé,  tome  I,  page  626. 
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Grés  cérame$  lustrés  et  glacés. 


ÉLÉMENTS  DU  GRÈS. 


Silice 

Alumine .... 
Oxyde  de  fer 

Chaux , 

Magnésie.... 

Alcalis 

Perte 


TAinUIALL     ■U.tlKlOMG 


No  1. 


74,00 
22,04 
2,00 
0,60 
0,17 
1,06 
0,13 


N-  2. 


74,60 
19,00 
4,25 
0,62 
traces. 
1,30 
0,23 


FMCCHIK 
N^S. 


64,01 
24,50 
8,50 
0,56 
0,92 
1,42 
0,09 


trOlSniLIBU 

N«4. 


74,30 
19,50 
3,90 
0,50 
0,80 
0,50 
0,50 


tT-AMARI 
N»    5. 


75,00 
22,10 
1,00 
0,25 
traces. 
0,84 
0,81 


Grés  cérames  mats. 


ÉLÉMENTS  DU  GRÈS. 


Silice 

Alumine . . . . 
Oxyde  de  fer 

Chaux 

Magnésie . . . 

Alcalis 

Perte 


tATIIONIKt 
N«6. 


65,80 
27,64 
4,25 
M2 
0,64 
0,24 
0,31 


CB  INB 

N»  7. 


JAPON 

N»  8. 


62,00 

22,00 

14,00 

0,50 

traces. 

1,00 

0,50 


62,04 

20,30 

15,58 

1,08 

traces. 

traces. 

1,00 


BALTIHOMB 

N»   9. 


67,40 
29,00 
2,00 
0,60 
» 
0,60 
0,40 


WBDOWOOD 

NMO. 


66,49 
26,00 
6,12 
1,04 
0,15 
0,20 
» 


N^  i.  Grès  de  Vauxhall  :  pâte  blanchâtre,  fine,  bien  tournée; 
surface  extérieure  poreuse,  vernissée  au  sel  marin. 

N""  2.  Grès  de  Helsinborg,  en  Scanie  :  pâte  grisâtre,  grossière, 
mal  tournée,  vernissée  au  sel  marin. 

N""  3.  Grès  de  Frechen  :  pâte  brun  foncé,  Une,  bien  tournée, 
vernissée,  à  couverte  terreuse* 
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N®4.  Grès  de  Voisinlieu,  fabrication  de  M.  Zîégler  :  pâle 
blanchâtre,  fine,  bien  travaillée,  vernissée  au  sel  marin . 

N**5.  Grès  de  Saint-Amand  :  pâte  commune  à  couverte  ter- 
reuse ;  ce  grès  avait  déjà  été  analysé  par  BerlhiePo  Celte  ana- 
lyse confirme  la  première. 

N®6.  Grès  de  Saveignies:  pâte  brun  clair,  grossière,  très- 
sonore. 

N<*7.  Grès  de  la  Chine:  pâte  très-fine,  bien  travaillée,  forte- 
ment colorée  en  brun-rouge. 

N*»  8.  Grès  du  Japon  :  pâte  de  môme  apparence  que  celle  de 
la  Chine. 

N**  9.  Grès  de  Baltimore  :  pâte  blanchâtre  très-fine. 

N*  10.  Grès  de  Wedgwood  :  pâle  jaunâtre  très-fine,  très-so- 
nore, bien  tournée. 

L'analyse  de   cette   dernière  poterie,   faite   il  y  a  quelques 
années,  par  M.  Buisson,  lui  avait  donné  (tome  II,  p.   206)  des 
résultats  bien  difi'érenls.  La  présence  de  la  grande  quantité  de 
soude  indiquée  dans  ce  grès  comme  élément  normal,  me  parait 
inadmissible  ;  une  semblable  composition  analogue  à  celles  de 
quelques  verres  à  bouteilles  aurait  certainement  fondu,  et  il  est 
à  peine  possible  de  l'admettre  comme  alcali  interposé  en  raison 
de  la  finesse  du  grain  et  de  Timperméabililé  de  la  pâle  des  grès 
du  célèbre  potier.  C*est  le  doute  que  je  conservais  sur  l'exac- 
titude de  cette   analyse  qui  m'a  engagé  à  la  répéter,  et  les 
résultats  auxquels  je  suis  arrivé,  font  disparaître  toute  incer- 
titude. 

Pour  vérifier  la  valeur  des  données  fournies  par  l'analyse,  et 
constater  l'influence  de  la  température  sur  la  fusibilité  d*un 
composé  de  cette  sorte,  j'ai  soumis  à  la  température  des  fours  à 
porcelaine  de  Sèvres,  des  fragments  des  grès  analysés,  et  pour 
la  plupart  ils  ont  subi  cette  température  sans  s'altérer. 

Cependant,  les  grès  n°'  7  et  8  de  la  Chine  et  du  Japon  se  sont 
considérablement  ramollis  et  agglutinés.  Le  grès  n®  3  de  Fre- 
chen  s'est  un  peu  affaissé.  L'intensité  de  la  coloration  qu'ont 
prise  ces  diverses  poteries  s'est  maintenue  proportionnelle  à  la 
quantité  d'oxyde  de  fer  indiquée  dans  l'analyse. 

Les  résultats  qui  précèdent,  obtenus  sur  des  produits  venant 
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de  localités  très-éloignées,  mettent  en  évidence  que  sous  le  rap- 
port de  leur  contenance  en  silice,  en  n*ayant  pas  égard  à  la  tem- 
pérature nécessaire  pour  les  cuire,  les  grès  cérames  peuvent  être 

séparés  en  deux  groupes  :  l'un  siliceux,  renfermant  les  grès  à 
75  p.  iOO  d'acide  silicique;  l'autre  moins  siliceux,  renfermant 
les  grès  qui  ne  contiennent  que  de  62  à  66  p.  100  de  cet  acide. 
Le  reste  des  éléments  dans  les  deux  groupes  se  compose  d'alu- 
mine, d'oxyde  de  fer,  de  chaux,  de  magnésie  et  d'un  peu  d'alcali, 
l'alumine  étant  toujours  l'élément  dominant. 

La  fusibilité  du  composé,  et  par  conséquent,  la  température 
à  laquelle  il  convient  de  porter  la  poterie  pour  la  cuire  sans  dé- 
formation, dépend  des  proportions  de  ce  dernier  mélange. 

La  composition  chimique  de  la  pâte  paraît,  du  reste,  intime- 
ment hée,  comme  je  l'ai  dit,  à  la  nature  du  vernis  dont  elle  est 
recouverte  (1).  En  jetant  un  coup  d'œil  sur  le  deuxième  tableau, 
qui  contient  les  grès  mats,  on  voit  immédiatement  que  ces 
grès  se  classent  tous  dans  le  deuxième  groupe,  tandis  que  ceux 
qui  composent  le  premier  tableau,  appartiennent  au  premier 
groupe,  à  une  seule  exception  fournie  par  le  grès  de  Frechen^ 
recouvert  d'une  glaçure  terreuse.  Les  grès  n®M,  2  et  4,  qui 
n'ont  reçu  qu'un  simple  lustre  par  le  procédé  du  salage,  renfer- 
ment environ  75  p.  100  de  silice. 

En  concluant,  on  peut  déduire  des  analyses  et  essais  qui  pré- 
cèdent, les  propositions  suivantes  : 

1^  Les  grès  cérames  peuvent  se  diviser^  d'une  manière  géné- 
rale, en  deux  groupes,  sous  le  rapport  de  leur  contenance  en  si- 
lice :  ils  en  renferment  une  quantité  variable  entre  0,75  et  0,62; 

2^  Les  grès  mats  en  contiennent  généralement  moins  que  les 
grès  vernissés  ; 

3»  La  glaçure  par  le  sel  marin  parait  exiger  un  excès  d'acide 
silicique  ;  les  autres  glaçures  s'appliquent  indistinctement  sur 
toute  pâte,  quelle  que  soit  sa  richesse  en  silice; 

4^  La  glaçure  appliquée  sur  le  grès  augmente  à  peine  la  pro- 
portion d'alcali  renfermée  dans  la  pâte  :  ces  alcalis  sont  fournis 
aux  grès  mats  par  les  argiles  qui  en  renferment  toutes  en  quan- 
tité variable. 

(1]  Tome  !•%  p.  645.  Additions. 
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De  la  pâte  de  sculpture  de  sèvres. 

(Tome  II,  page  26B,  ligne  28.) 

J'ai  fait  trois  analyses  de  pâte  de  sculpture  de  diverses  épo- 
ques. Elles  étaient  d'une  belle  apparence  comme  cuisson  et 
comme  blancheur.  Elles  pourront  servir  avec  celles  faites  par 
M.  Malaguti,  pour  établir  une  composition  normale  définie, 
comme  on  l'a  fait  à  Sèvres  pour  la  pâte  de  service. 

Pâtes  de 

1834.  1838.  1839. 

Silice 64,10  67,17  65,70 

Alumine 30,24  26,01  26.00 

Chaux 2,82  3,02  5,21 

Magnésie traces  0,01  0,22 

Potasse 2,80  3,09  2,80 

Perte 0.04  0.70  0,07 


■• 


100,00  100,00  100,00 


Ces  analyses  dénotent  donc  dans  la  pâte  de  sculpture  d'assez 
grandes  dlfiférences  sous  le  rapport  de  la  contenance  en  chaux 
et  en  alcalis.  On  peut  toutefois  admettre  que  la  pâte  de  service 
contient  beaucoup  moins  de  silice  que  la  pâte  de  sculpture. 


VI 
De  l'ancienne  couverte  de  la  porcelaine  dure  de  Sèvres. 

(Tome  n.  page  27],  ligne  35.) 

La  glaçure  de  la  porcelaine  dure  de  Sèvres  n'a  pas  toujours 
été  faite  au  moyen  de  la  pegmatite  sans  addition.  Avant  1780 
l'émail  était  composé  de  toutes  pièces  et  fait  de  la  manière 
suivante  indiquée  dans  les  Archives  de  la  Manufacture  natio- 
nale de  Sèvres  : 
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Biscuit  pilé ,  48 

Sable  de  Fontainebleau 40 

Craie  de  Boufçival 12 


100 


J^ai  vériGé,  tout  dernièrement  encore,  l'exactitude  de  cette 
donnée.  Les  matériaux  bien  broyés  ont  été  passés  par  un  tamis 
bien  fin,  et  le  mélange  appliqué  sur  différentes  pièces  qui,  trem- 
pées et  retouchées  comme  à  l'ordinaire,  ont  été  cuites  avec  les 
autres  pièces  d*une  même  fournée. 

L'émail  artificiel  a  parfaitement  fondu,  mais  il  était  légère- 
ment co^ti^  (feBu/*.  Un  examen  attentif  fait  découvrir  ce  même 
défaut  plus  ou  moins  développé  sur  la  plus  grande  partie  des 
pièces  de  porcelaine  dure  de  Sèvres,  dont  la  fabrication  remonte 
à  1780.  On  Ta  d'ailleurs  remarqué  toutes  les  fois  qu'on  a  cher- 
ché par  une  addition  de  craie  à  augmenter  la  fusibilité  de  la 
couverte  ordinaire.  Il  faut  que  la  fusibilité  soit  très-considérable, 
comme  celle  des  émaux  chinois  qui  coulent  au  feu,  pour  que 
le  défaut  que  nous  nommons  coque  d'oeuf  cesse  d'être  apparent. 

La  couverte  artiGcielle,  en  usage  avant  1780,  se  rapproche 
beaucoup  plus,  sous  le  rapport  de  la  composition  chimique,  de 
la  couverte  des  porcelaines  chinoises,  que  de  celle  de  nos  cou- 
vertes actuelles.  C'est  ce  qui  ressort,  d'une  manière  qui  me 
parait  évidente,  des  chiffres  qui  suivent;  ils  mettent  en  même 
temps  hors  de  doute  l'égale  fusibilité  des  couvertes  artificielle  et 
actuelle.  Ces  chiffres  résultent  de  calculs  basés,  d'une  part,  sur 
la  composition  moyenne  des  biscuits,  établie  sur  les  analyses 
faites  par  MM.  Laurent,  Malaguti  et  moi,  ainsi  qu'il  a  été  dit 
aux  pages  264  et  267,  et,  d'autre  part,  sur  la  composition  de 
la  couverte  en  usage  en  1831. 

Artificielle.         Feldspathique. 

Silice 

Alumine 

Chaux  

Potasse  et  sonde. 
Eanet  perte 

100,00  100,00 

La  chaux  dans  l'ancienne  couverte  remplace  la  potasse  de  la 


7l,6î 

76,10 

17,50 

15,50 

9,38 

0,17 

1,50 

7,4Î 

» 

0,81 
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nouvelle.  Les  détails  dans  lesquels  je  suis  entré,  en  traitant  de  li 
fusibilité  des  silicates,  me  paraissent,  de  même,  de  nature  à  ex- 
pliquer comment  les  deux  compositions,  mises  eu  parallèle,  pa- 
raissent de  la  même  fusibilité  ;  je  n'insiste  donc  pas.  Cependant, 
en  terminant,  je  rappellerai  ce  fait  sur  lequel  je  reviendrai  plus 
au  long,  plus  loin,  à  la  page  729,  que  la  couverte  en  usage 
antérieurement  à  1780  paraissait  plus  en  rapport  avec  les  cou- 
leurs employées  à  cette  époque,  qui  avaient  tous  les  caractères 
des  émaux  proprement  dits  et  qui  dès  lors  se  rapprochaient 
aussi  des  couleurs  usitées  à  la  Chine  (1). 


VII 

De  la  cuisson  de  la  porcelaine  dure  an  moyen 

de  la  houille. 

(Tome  n,  page  30â,  ligne  17.) 

Les  premières  lentatiTCs  faites  en  France  pour  cuire  à  la 
houille  datent,  comme  on  l'a  dit  (2),  de  1784  ;  elles  ont  duré  de 
douze  à  quinze  mois,  mais  il  ne  parait  pas  qu'il  en  soit  résulté 
de  procédé  pratique.  Le  simple  exposé  de  la  question  suffisait 
cependant  pour  en  faire  apprécier  toute  l'importance.  De  nou- 
veaux essais,  repris  Tcrs  1845  et  1846,  dans  la  manufacture  de 
Noiriac,  près  Saint-Amand  (Cher),  ont  prouvé  qu'il  était  possible 
de  remplacer  avantageusement  le  bois  par  la  houille  dans  la 
cuisson  des  porcelaines  dures. 

J'extrais  de  la  notice  de  M.  Tital-Roux,  sur  les  expériences 
qu'il  fit  en  commun  avec  M.  Merkens,  constatées  par  le  brevet 
qu'ils  prirent  en  4846,  et  du  Rapport  fait  à  la  Société  d'encou- 
ragement par  Ebelmen,  les  documents  qui  me  paraissent  pré- 
senter le  plus  d'intérêt  (3). 

(1)  Annales  de  chimie  et  de  physique^  3«  série,  t.  XXXI,  p.  ÎS7,  et  u  XXXV, 
p.  312. 

(2)  Tr€nté  des  arts  céramiques,  t.  U.  p.  330. 

(3)  Bulletin  de  la  Société  d^ encouragement  pour  tindustrie  natiomaU^  4G* 
Année,  p.  161,  177  et  380. 
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Tout  le  monde  sait,  qu'à  valeur  calorîflque  égale,  le  bois  est 
partout  en  France  à  un  prix  beaucoup  plus  élevé  que  la  houille 
et  que  la  disproportion  entre  la  valeur  commerciale  des  deux 
combustibles  devient  énorme,  surtout  dans  le  voisinage  des 
bassins  houillers.  Toute  industrie  dans  laquelle  on  arrive,  sans 
altérer  la  qualité  des  produits,  à  remplacer  la  chaleur  de  com- 
bustion du  bois  par  celle  de  la  houille,  réalise  donc  un  grand 
progrès  économique,  principalement  quand  la  valeur  du  com- 
bustible consommé  est  un  élément  important  du  prix  de  revient. 

Dans  la  méthode  de  cuisson  à  la  houille,  telle  qu'on  la  prati- 
quait à  Noirlac  dès  l'origine  du  procédé,  on  a  pu  se  dispenser 
d'apporter  aucune  modification  à  la  disposition  intérieure  des 
fours,  non  plus  qu'au  mode  d'enfournement  :  on  a  seulement 
augmenté  le  nombre  des  alandiers.  Les  alandiers  sont  toujours 
extérieurs  au  four;  mais  ils  sont  disposés  d'une  manière  toute 
différente  des  alandiers  au  bois.  Un  cendrier  profond,  commu- 
niquant avec  l'extérieur  par  un  conduit  souterrain,  amène  l'air  ' 
sous  une  grille  chargée  de  houille.  La  combustion  n'a  plus 
lieu  comme  avec  le  bois,  à  flamme  renversée,  mais  bien 
d'une  manière  analogue  à  ce  qui  se  passe  dans  les  fours  à  ré- 
verbère. 

Dans  la  manufacture  de  Noirlac,  les  premières  cuissons  à  la 
houille,  en  dehors  de  celles  exécutées  dans  un  four  d'essai  de 
2"^,66  de  diamètre,  ont  eu  lieu  : 

1**  Dans  un  four  de  4™,66  de  diamètre,  3  mètres  de  hauteur 
au  carré  de  la  voûte  et  4^^,33  à  la  clef  de  voûte  ou  cheminée 
du  globe.  Ce  four  était  chauffé  par  huit  alandiers,  la  voûte  du 
globe  percée  de  huit  carneaux  entre  deux  alandiers  et  d'une 
cheminée  au  centre  de  la  voûte  du  globe. 

2*»  Dans  un  four  de  8'",66  de  diamètre,  3  mètres  de  hauteur 
au  carré  de  la  voûte,  et  4",33  à  la  clef  de  voûte  du  globe.  Ce 
four  est  cuit  par  dix  alandiers,  la  voûte  du  globe  percée  de  dix 
ouvertures  entre  deux  alandiers  et  d'une  cheminée  au  centre 
de  la  voûte  du  globe.  Ces  fours  avaient  marché  pendant  plus 
de  trois  mois  sans  que  les  résultats  aient  jamais  varié  lorsque 
M.  Ebelmen  fit  son  rapport.  Les  dimensions  des  grilles  dans 
l'un  comme  dans  l'autre  four  sont  0°',84  de  longueur  et  0'',48 


m 

de  largeur.  L'intervalle  entre  les  barreaux  est  de  8  à  10  i 
mètres. 

Les  seuls  changements  apportés  à  la  construction  des  foun 
se  sont  bornés  aux  modiUcations  des  alandiers  et  des  prises 
d'air  ;  rien  n'a  été  changé  dans  les  autres  proportions  et  die 
sionsdes  Tours.  Lorsque  le  four  de  4°, 66  cuisait  au  bois, il  avait 
cinq  alandiers  ;  à  la  houille,  il  en  a  huit  ;  celui  de  S^.es  arait,  an 
bois,  six  alandiers  ;  il  en  a  dix,  à  la  houille. 

Quant  à  l'économie  de  l'emploi  de  la  bouille  au  lieu  de  boîs 
dans  les  Tours  de  Nuirlac.  M.  Vital-Roux  déclare  avoir  obtenu 
les  résultais  qui  suivent  : 

Le  four  de  ■1"',66  brûlait  en  moyenne,  par  Tournée,  96  stères 
de  bois,  essence  chêne  et  charme,  qui  revient  dans  l'arrondis- 
sement de  Sanit-Amand  à  7  fr.  le  slËre  fendu  cl  transporté  au 


four,  prix  de  1866,  soit 

il  hrùlait  60  hectolitres  de  houille  de  Commentry, 
qui  revient  à  )  fr.  80  c.  l'hectolitre,  soit 

Différence.     . 

brûlait,  par  fournée,  120  stères 


672  fr. 


Le  four  de  3° 
de  bois  à  7  Tr,,  soit.  . 
il  consommait  en  bouille 
à  1  fr.  80  c,  soit.     .     . 


I  hectolitres  de  houille 


DilTérence.     , 

J'ajoute  à  ces  données  l'indication  de  quelques  détails  et 
résultats  d'une  fournée  cuite  en  présence  de  M.  Ebelmen.  lisse 
rapportent  à   une   cuisson  faite  dans  un  four  de   dimensions 
plus  grandes  encore  qu'aucun  de  ceux  mentionnés  ci-desii 

Le  four  que  l'on  a  mis  au  feu  le  6  juin,  à  2  heures  de  l'api 
midi,  avait  C.O?  de  diamètre  intérieur  ;  le  laboratoire  du  gi 
feu  avait  4*° ,83  de  hauleur,  du  sol  k  la  cleT  de  voûte  ;  il  et 
chaulTé  par  dix  alandiers. 

Pendant  les  trois  premières  heures  de  cuisson,  on  n'a  jetA 
la  houille  sur  la  grille  de  chaque  alandier  que  tous  les  qi 
d'heure;  les  intervalles  compris  entre  deux  charges  conséculii 
sont  devenus  de  plus  en  plus  courts;  enfin,  à  partir  de  la  quai 
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ziëme  heure  jusqu'à  la  Un  de  la  cuisson,  le  chargement  des  gril- 
les s'est  fait  simuUanément  toutes  les  deux  minutes  et  demie  ; 
la  quantité  de  houille  introduite  à  la  fois  dans  chaque  alandier 
ne  dépassait  pas  1  kilog.  i/2. 

On  a  commencé  à  voir  de  la  flamme,  dans  le  dégourdi,  douze 
heures  après  le  commencement  de  la  cuisson  ;  le  feu  donnait 
constamment  une  fumée  noire  et  très-abondante  au  moment  de 
la  charge  ;  vers  la  fin  de  la  cuisson,  son  intensité  cependant  a 
diminué  beaucoup. 

On  a  continué  le  feu  toute  la  journée  du  7  et  la  nuit  du  7 
au  8  juin.  Le  8,  à  six  heures  du  matin,  on  a  tiré  les  premières 
montres  :  celles  de  devant  étaient  presque  cuites  ;  celles  de 
derrière  étaient  un  peu  moins  avancées  ;  toutes  les  deux  étaient 
blanches. 

A  dix  heures  du  matin,  on  a  tiré  de  nouveau  des  montres  : 
la  cuisson  étant  convenable  et  bien  égale,  on  a  cessé  le  feu. 

La  cuisson  a  duré  quarante-quatre  heures  ;  on  a  consommé 
214  hectolitres  ou  14,980  kilog.  de  houille  de  Commenlry;  la 
consommation  varie  entre  205  et  230  hectolitres. 

Le  défournement  a  donné  des  résultats  très-satisfaisants;  la 
porcelaine  était  généralement  belle  et  d'une  bonne  teinte. 

Toutes  les  files  de  cazettes  étaient  restées  en  place  ;  la  cuisson 
était  bien  égale  dans  les  diverses  régions  du  four,  dans  le  haut 
comme  dans  le  bas  des  piles. 

Les  cazettes  ne  se  sont  pas  vitrifiées  à  l'extérieur,  ainsi  que 
cela  arrive  dans  les  fours  chauffés  au  bois,  en  raison  de  la  na- 
ture alcaline  des  cendres  entraînées  par  le  courant  d'air  ;  cette 
circonstance  seule  devra  diminuer  notablement  les  frais  d'en- 
tretien des  cazettes. 

L'encastage  exige  des  soins  particuliers  ;  il  faut  éviter  que  les 
cendres  de  la  houille  ne  pénètrent  dans  les  étuis  ;  les  pièces  mal 
encastées  présentent  des  taches  d'un  jaune  brunâtre,  dues  au  fer 
contenu  dans  les  cendres  de  la  houille  ;  on  évite  ce  défaut  par 
un  colombinage  soigné. 

On  doit  aussi  prendre,  pour  le  dégourdi,  quelques  précau- 
tions spéciales  ;  il  est  essentiel  que  les  pièces  k  dégourdir  soient 
encastées  dans  le  globe  avec  autant  de  soin  qu'au  grand  feu  : 
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les  pièces  dégourdies  en  charge,  c'est-à-dire  hors  des  cazettes 
et  en  contact  direct  avec  l'atmosphère  du  four,  se  déforment 
toutes  considérablement  au  grand  feu  ;  on  dirait  que  quelque 
principe  entraîné  par  la  fumée  a  pénétré  la  pâte  et  l'a  rendue 
plus  fusible  ;  c'est  là  un  phénomène  fort  singulier  dont  on  trou- 
vera peut-être  la  cause  par  l'analyse  comparative  des  pièces  dé- 
gourdies avec  et  sans  le  contact  de  la  fumée. 

Quelques  pièces  de  porcelaine  de  Sèvres,  cuites  dans  ce  four 
et  placées  en  divers  points  de  son  étendue,  ont  toutes  donné 
de  bons  résultats.  La  porcelaine  était  d'une  très-belle  teinte  et 
tout  à  fait  comparable  aux  échantillons  des  fournées  faites  au 
bois,  à  la  manufacture  de  Sèvres.  Aucune  des  dix  pièces  dissé- 
minées dans  le  four  ne  présentait  de  traces  de  jaune  ou  d'en- 
fumage. 

M.  Ebelmen  s'exprime  ainsi  en  faisant  ressortir  les  avantages 
économiques  qui  pourront  résulter  de  l'emploi  de  la  houille 
dans  la  cuisson  de  la  porcelaine  dure  : 

((  Si  l'on  compare  seulement  les  pouvoirs  calorlGques  des 
((  deux  combustibles,  on  trouve  que  120  stères  de  bois,  pesant 
«  environ  42,000  kilog.,  ont  été  remplacés  par  46,500  kilog.  de 
c(  houille,  i  kilog.  de  bois,  dont  le  pouvoir  calorifique  est  de 
«  3,000  unités,  a  été  remplacé  par  O'^^SO  de  houille,  dont  le 
«  pouvoir  caloridque  (à  raison  de  7,000  unités  par  kilog.)  ne  dé- 
u  passe  pas  2,730  unités. 

n  L'économie  sur  le  nombredes  calories  dépensées  serait  donc, 
<<  dans  cette  oirconslance,  d'environ  10  pour  100,  abstraction 
«  faite  dos  prix  relatifs  des  deux  combustibles. 

€  La  diminution  sur  le  prix  de  revient  de  la  porcelaine  résul- 
n  tant  de  l'emploi  de  la  houille,  doit  varier,  on  le  conçoit  faci- 
«  loment,  avec  la  position  des  manufactures.  En  admettant,  en 
«  moyenne,  que  la  valeur  du  bois  consommé  pour  cuire  les 
«  pièces  de  porcelaine  le  plus  ordinairement  employées,  les 
«  as^iiettes,  par  exemple,  représentent  les  30  pour  100  du  prix 
«  de  revient,  la  réduction  due  à  l'emploi  de  la  houille  serait,  à 
«  Noirlac,  d'environ  16  pour  100. 

«  L'adoption  générale  de  ce  procédé  amènera,  comme  con- 
«  séquence  forcée,  le  déplacement  de  la  fabrication  de  cette 
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<(  poterie.  Il  faut,  en  effet,  au  moins  7  à  8  parties  de  houille 
((  pour  cuire  une  partie  de  porcelaine  ;  on  conçoit^  d*après 
<(  cela,  qu'il  sera  beaucoup  plus  économique  de  transporter  les 
<(  pâtes  toutes  préparées  vers  les  mines  de  houille  que  de  faire 
«  arriver  la  houille  près  des  carrières  de  kaolin.  Les  manufac- 
il  tures  de  porcelaine  viendront  se  grouper  autour  des  mines 
<f  de  houille,  à  côté  de  tant  d'autre  ateliers  industriels  dont 
€  les  conditions  d'existence  ont  été  radicalement  changées, 
<(  quand  ils  ont  pu  remplacer  le  bois  par  le  combustible  miné- 
a  rai.  La  cuisson  de  la  porcelaine  avec  la  houille,  le  déplacement 
«  progressif  des  manufactures  et  la  concentration  inévitable  de 
<(  la  fabrication  dans  de  grands  établissements  amèneront  sans 
n  doute  une  réduction  notable  dans  les  prix  déjà  modiques  de 
a  la  porcelaine  ;  mais  il  est  à  désirer  que  les  fabricants  français 
((  se  préoccupent,  dès  à  présent,  de  la  lutte  que  leurs  produits 
c  auront  peut-être  à  soutenir  plus  tard  sur  les  marchés  étrangers. 
((  N'oublions  pas  que  d'autres  pays  que  le  nôtre  possèdent  à  la 
((  fois  de  grandes  richesses  en  houille  et  tous  les  matériaux  pro- 
ci  près  à  la  fabrication  de  la  porcelaine  dure.  » 

Les  premières  dispositions  prises  à  la  manufacture  de  Sèvres, 
pour  la  cuisson  de  la  porcelaine  à  la  houille,  datent  de  1847. 
Elles  avaient  été,  de  concert  avec  MM.  Bérard  et  Bonnichon, 
cessionnaires  du  brevet  pris  le  5  septembre  1846  par  MM.  Vital- 
Roux  et  Merkens,  arrêtées  par  M.  Brongniart,  qui  abandonna 
pour  les  expériences  préliminaires  le  four  nommé  four  A,  dont 
on  trouvera  les  dimensions  exactes,  t.  II,  p.  340.  On  a  remplacé 
les  quatre  alandiers  primitifs  par  six  alandiers  marchant  à  la 
houille,  et  la  voûte  a  reçu  au  centre  une  cheminée  s'élevant  de 
4™,00  dans  la  capacité  du  dégourdi.  La  construction  des  alan- 
diers et  les  réparations  de  ce  four  ne  furent  terminées  que  dans 
le  milieu  de  1849,  époque  à  laquelle  il  faut  reporter  la  première 
cuisson  de  la  porcelaine  de  Sèvres  avec  le  combustible  minéral. 
Le  procès- verbal  de  cette  cuisson,  daté  du  10  mai  1849,  fournit 
les  détails  suivants;  la  fournée  ayant  donné  les  résultats  espé- 
rés, on  a  continué  de  cuire  de  la  même  manière  dans  les 
cuissons  subséquentes  : 

Le  feu  a  été  mis  le  10  mai  1849,  à  cinq  heures  du  matin,  la 
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houille  étendue  à  demi-grille  et  chargée  de  quinze  minutes  en 
quinze  minutes  jusqu'à  dix  heures  du  matin,  de  dix  minutes  en 
dix  minutes  jusqu'à  cinq  heures  du  soir.  A  cette  heure,  la  houille 
allongée  sur  toute  la  surface  de  la  grille,  a  été  renouvelée  toutes 
les  sept  minutes  et  demie  jusqu^à  sept  heures.  De  sept  heuresà 
onze  heures,  on  a  chargé  toutes  les  cinq  minutes.  Enfin,  depuis 
onze  heures  du  soir  jusqu'à  la  fln  du  feu,  les  charges  ont  été 
répétées  toutes  les  deux  minutes  et  demie. 

Les  premières  montres  ont  été  tirées  le  4 1 ,  à  dix  heures  da 
matin;  elles  étaient  blanches;  les  secondes  à  une  heure  après 
midi;  les  troisièmes  à  trois  heures  ;  enfin,  on  a  quitté  le  feu  à 
quatre  heures  et  demie  du  soir  sur  montres  cuites  et  blanches. 

On  a  consommé  pour  cuire  ce  four  116,5  hectolitres  de  houille 
soit  8,155  kilogrammes.  La  durée  du  feu  a  été  de  trente-cinq 
heures  et  demie. 

Voici  un  relevé  delà  consommation  de  la  houille  par  chaque 
fournée  du  four  A,  exprimée  en  hectolitres,  pendant  les  douze 
premières  cuissons  consécutives. 


!'• 

116,5  =  8,155  kilog. 

7« 

87,0  =  6,960  kilog. 

2« 

93,0  =  6,510    — 

S« 

88,0  a=s  7,040     — 

3« 

85,0  =  5,950    — 

9« 

80,0  =  6,400     — 

<• 

74,0  =  5.960    — 

10« 

72,0  =  5,760     — 

6« 

91,0  =  7,280    — 

!!• 

77,0  =  6. 100     — 

6« 

87,0  =  6,960    — 

12« 

81,0  =  6,480     ^ 

Dans  la  première  cuisson  on  a  dû  chauffer  plus  lentement  k 
cause  des  réparations  nouvelles  motivées  par  la  transformation 
du  four.  De  là,  l'excès  dans  la  quantité  du  combustible  brûlé. 

Tenue  longtemps  en  suspicion  par  Tinduslrie  privée,  la  cuis- 
son de  la  porcelaine  au  moyen  de  la  houille  a  mis  de  longues 
années  à  pénétrer  dans  la  pratique.  Elle  ne  s'est  imposée  que 
lentement  de  1846  à  1856.  Depuis  la  première  expérience  faite 
à  Noirlac  la  solution  du  problème  paraissait  rester  douteuse  mal- 
gré le  rapport  favorable  d'Ebelmeo,  de  regrettable  mémoire,  mal* 
gré  Texempie  donné  par  la  manufacture  nationale  de  Sèvres;  il 
est  vrai  que  le  brevet  Vital-Roux  avait  été  pendant  près  de 
quinze  ans  une  entrave  à  la  libre  exploitation  du  procédé  prîmi- 
tif|  tout  autant  qu'aux  recherches  d'améliorations  dont  était  sus- 
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ceplible  la  méthode  au  début  de  son  application.  Aussi  jusqu'en 
1858  ne  voit-on  figurer  au  compte  de  la  municipalité  de  Limoges 
en  regard  de  1,310  fournées  au  bois  que  186  fournées  à  la  houille, 
soit  en  tout  1,496  fournées,  à  peu  près  1,500  en  chiffres  ronds. 
Aujourd'hui  c'est  bien  difTérent.  La  comparaison  est  à  cet 
égard  des  plus  instructives.  Je  dois  les  chiffres  qui  suivent  à  Ta- 
mitié  de  MM.  Gibus,  Redon  et  C**,  fabricants  àLimoges.  Je  leur 
adresse  ici  tous  mes  remerciments  pour  les  détails  qu'ils  ont 
bien  voulu  me  communiquer  au  sujet  de  la  fabrique  limousine. 


FOURNÉES 

FOURNÉES 

ANNÉES 

^— — ■ 

TOTAL 

ANNÉES 

— — 

TOTAL 

ÂV 

A   LA 

AU 

A  LA 

BOIS 

BOUILLI 

B018 

nouiLLi 

18oG 

1854 

» 

» 

1865 

665 

1488 

2053 

18o7 

1638 

» 

» 

1866 

691 

172» 

2415 

1858 

1310 

186 

1496 

1867 

688 

1694 

2382 

1859 

1316 

417 

1733 

• 

1868 

630 

1543 

2173 

1860 

1302 

o67 

1869 

1869 

639 

1721 

2360 

1861 

1097 

567 

1664 

1870 

• 

539 

1582 

2121 

1862 

824 

835 

1859 

1871 

460 

1695 

2155 

1863 

764 

1118 

1882 

1872 

566 

2232 

2798 

1864 

473 

1312 

1985 

1873 

593 

2391 

2984 

La  cuisson  à  la  bouille  exerce  sur  les  couleurs  de  fond  une 
influence  tantôt  nuisible,  tantôt  favorable.  Les  fonds  bleus  ne 
prennent  aucun  glacé  et  sortent  noirs  et  altérés.  On  a  remar- 
qué que  les  fonds  céladon,  au  contraire,  cuisaient  avec  une 
nuance  et  une  teinte  beaucoup  plus  agréable  ;  il  en  est  de  même 
du  vert  de  chrome,  dit  vert  au  grand  feu.  La  possibilité  de  cuire 
la  porcelaine  au  moyen  des  flammes  combinées  du  bois  et  de 
la  houille,  procédé  pour  lequel  M.  Chevandier  a  pris  un  brevet 
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le  29  mars  1851,  doit  permettre  de  donner  économiquement 
à  l'atmosphère  du  four  à  porcelaine  une  composition  telle  qu'oD 
y  puisse  cuire  avec  succès  el  à  volonté  les  couleurs  qui  exi- 
gent, pour  être  complètes,  soit  une  atmosphère  réductrice,  soit 
une  atmosphère  oxydante. 

Quoi  qu'il  en  soit,  en  faisant  intervenir  un  courant  d'air  dans 
la  pile  des  étuis,  on  peut  brûler  complètement  les  gaz  et  obte- 
nir dos  bleus  très-fleuris  avec  le  bleu  de  Sèvres  au  grand  feu. 


Vin 

De  la  dorure  brlllaate  ou  or  de  Meissen. 

(Tomo  U,  page  377,  ligne  7.) 

On  est  aujourd'hui  plus  renseigné  qu'on  ne  Tétait  en  1844,  sur 
la  fabrication  de  l'or  désigné  sous  le  nom  de  Leichte  Vergoldung^ 
que  M.  Brongniart  traduit  par  or  léger,  or  neuf  ou  or  français. 
Bien  que  Tauteur  dise,  en  note,  qu'en  1843  la  préparation  de 
cette  dorure  brillante  sans  brunissage  était  connue,  mais  que 
les  possesseurs  ne  le  communiquaient  que  moyennant  un  certain 
prix,  je  persiste  à  croire  que  tout  n'est  pas  écrit  sur  cette  sin- 
gulière composition. 

Personne  n'ignore  le  retentissement  qu'eurent  les  procès  de 
MM.  Dulertre  frères  au  sujet  de  leurs  brevets.  Tout  le  monde, 
«\  cette  époque,  les  attaquait  comme  n'ayant  aucune  valeur, 
et  parce  que  les  procédés  ne  donnaient  rien  au  domaine  pu- 
blic :  on  faisait  néanmoins  à  ces  brevets  une  telle  contrefaçon 
qu'on  dut  plaider  pendant  près  de  quinze  ans,  la  concurrence 
employant  les  méthodes  décrite^  au  brevet,  ainsi  que  les  tribu- 
naux Tout  constamment  déclaré. 

Le  brevet  Dutertre  est  expiré,  et  c'est  même  actuellement  les 
MMilos  données  à  peu  près  exactes  que  l'on  possède  sur  cette 
lomnrquable  fabrication.  Les  procédés  allemands  sont  encore 
Aujourd'hui  tellement  peu  connus  que  c'est  toujours  de  l'Aile- 


NOTES  ET  ADDITIONS.  721 

magne  que  les  fabricants  qui  veulent  faire  de  la  bonne  dorure 
brillante  font  venir  l'or  liquide  dont  ils  font  usage;  ils  l'achè- 
tent à  Passau.  La  préparation  de  cet  or  est  restée,  môme  à 
l'heure  présente,  un  secret  de  fabrique. 

Quoi  qu'il  en  soit,  je  transcris  ici  la  recette  telle  qu'elle  est 
donnée  par  M.  Dutertre  pour  l'or  français. 

Tout  ancienne  qu'elle  soit,  il  est  possible  qu'elle  devienne  le 
point  de  départ  de  recherches  heureuses  permettant  la  repro- 
duction d'une  substance  qui  joue  maintenant  un  très-grand 
rôle  dans  la  décoration  des  porcelaines. 

On  met  dans  un  vase  qu'on  chauffe  légèrement  : 

Or  pur 32  grammes. 

Acide  azotique 128        — 

Acide  chlorhydriquc 128        — 

Lorsque  les  métaux  sont  dissous,  on  ajoute  : 

Êtain  métallique 0,i2 

Beurre  d'antimoine 0^12 

Quand  la  dissolution  est  complète  on  l'étend  de  500  grammes 
d'eau  distillée.  D'autre  part^  on   met  dans  un  second  vase  : 

Soufre*  ......* 16  grammes. 

Térébenlhine  de  Venise -IC        — 

Essence  do  térébenthine....        80       — 

on  fait  chauffer  jusqu'à  ce  que  tout  soit  intimement  combiné^ 
après  quoi  on  ajoute  50  grammes  d'essence  de  lavande.  On  fait 
de  la  sorte  un  véritable  baume  de  soufre  térébenthine. 

Après  ces  préparatifs,  on  verse  la  dissolution  d'or  sur  la 
seconde,  on  fait  chauffer,  puis  on  bat  jusqu'à  ce  que  tout  l'or  ait 
passé  dans  les  huiles. 'On  enlève  l'eau  chargée  des  acides  séparés 
de  l'or,  on  lave  avec  de  Teau  chaude,  et  lorsque  les  dernières  tra- 
ces d'acides  ont  été  éloignées,  on  dessèche  en  ajoutant 65  gram- 
mes d'essence  de  lavande  et  100  grammes  d'essence  de  téré- 
benthine ordinaire;  on  fait  chauffer  jusqu'à  complet  mélange. 
On  laisse  reposer  un  peu  la  partie  claire  dans  un  vase  à  part 
sur  5  grammes  de  fondant  de  bismuth.  On  fait  chauffer  douce- 
ment pour  amener  à  consistance  convenable. 

IL  40 
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La  liqueur  se  présente  alors  sous  forme  d*uQ  liquide  ?is- 
queux,  odorant,  à  reflets  légèrement  verdâtres;  Tor  y  est  à  l'état 
de  dissolution,  lorsqu'un  repos  suffisant  a  permis  à  toutes  les 
parties  non  dissoutes,  qui  se  sont  précipitées  sous  forme  cris- 
talline, de  se  réunir  au  fond  du  vase  et  qu'on  les  a  séparées  par 
décantation. 

La  térébenthine  de  Venise  donne  à  la  liqueur  la  propriété 
siccative  qu'elle  doit  posséder  pour  que  les  décors  sèchent 
promptement.  Les  résines  aurifères  se  décomposent  en  donnant 
par  la  chaleur  à  basse  température  sans  se  fondre  un  dépôt  de 
charbon  chargé  d'or  qui  se  brûle  et  laisse  comme  résidu  le  métal 
sous  forme  d'une  pellicule  laminée,  d'une  excessive  minceur.  La 
beauté  de  la  dorure  résulte,  entre  autres  faits,  de  l'absence  de 
toute  fusion  pendant  la  destruction  de  la  matière  aurifère. 

J'ai  donné  (1)  la  théorie  de  cette  fabrication;  je  n*ai  pasi 
la  modifier  quant  à  présent. 

Le  procédé  Carré  diffère  peu  du  précédent;  on  traite  dans  un 
matras  par  100  grammes  d'eau  régale,  10  grammes  d'or  laminé, 
on  étend  la  dissolution  de  150  grammes  d'eau  ordinaire,  puis 
on  ajoute  100  grammes  d'éther  rectifié.  On  agite  vivement  pour 
que  réther  s'empare  de  l'or.  On  verse  le  tout  dans  un  entonnoir 
de  verre,  on  laisse  déposer  un  instant;  l'éther  chargé  d'or 
surnage,  on  soutire  par  un  robinet  de  verre  placé  à  la  partie  in- 
férieure de  l'entonnoir.  L'éther  est  coloré  en  jaune. 

On  fait  dans  un  autre  matras  une  dissolution  de  %  grammes  de 
sulfure  de  potassium  qu'on  décompose  au  moyen  de  200  gram- 
mes d'acide  azotique.  On  lave  le  précipité  jusqu'à  ce  que  l'eau 
de  lavage  soit  pure  ;  on  prend  le  précipité  lavé,  puis  on  le  fait 
dissoudre  à  chaud  dans  .5  grammes  d'huile  de  noix  et  25  gram- 
mes d'essence  de  térébenthine  ordinaire,  on  fait  de  la  sorte  un 
baume  de  soufre  auquel  on  ajoute  25  grammes  d'essence  de 
lavande.  On  verse  cette  dissolution  dans  la  dissolution  d'éther, 
on  agite  quelques  minutes  et  le  tout  est  décanté  dans  un  bol 
de  porcelaine;  on  concentre  jusqu'à  consistance  sirupeuse.  On 
ajoute  : 

;1)  Uulkiin  de  la  Société  (l'cnCjuriKjemvnff  t.  VIII,  p.   I29,  2»  série. 
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Sous-nitrate  de  bismuth.        15  décigrammes. 
Borate  de  plomb 15  — 

La  quantité  de  fondant  varie  du  reste  avec  la  nature  de  la 
poterie  sur  laquelle  on  veut  dorer.  Pour  l'employer,  on  étend 
la  matière  huileuse  en  couche  mince  en  la  délayant  dans  un 
mélange  fait  par  parties  égales  d'essence  de  térébenthine  et 
d'essence  de  lavande. 

On  voit  que  dans  ce  procédé  n'interviennent  ni  Télain  ni  le 
beurre  d'antimoine. 

On  reproche  à  ces  deux  méthodes  de  ne  donner  qu'un  liquide 
huileux  qui  ne  conserve  pas  longtemps  l'or  à  l'état  de  dissolu- 
tion ;  à  la  longue  For  se  sépare  en  cristallisant.  L'or  qui  vient 
d'Allemagne  est  plus  convenable;  il  se  conserve  et  fait  de 
bonne  dorure  :  il  contient,  tel  qu'on  le  fournit  au  commerce^ 
14  à  15  p.  100  d'or  métallique  :  l'or  préparé  par  les  procédés 
français  ne  contient  guère  au  delà  de  9  à  10  p.  100  de  métal; 
il  va  s'appauvrissant  sans  cesse,  et  ne  donne  plus  alors  d'or 
brillant,  mais  un  lustre  d'or;  à  la  longue,  il  ne  fournirait  plus 
que  du  lustre  fiurgos. 

Je  pense  que  l'intervention  du  baume  a  pour  effet  de  pro* 
duire  une  huile  définie  dans  laquelle  Tessence  de  térébenthine 
a  perdu  quelque  peu  d'hydrogène  ;  le  nouveau  composé  devient 
apte  à  se  combiner  à  l'or  po\^r  former  une  molécule  complexe 
dans  laquelle  l'or  est  dissous  à  un  état  particulier. 

Les  Allemands  possèdent  peut-être  le  secret  d'une  essence 
autre  que  la  lavande  qui  dissout  le  composé  huileux  sans  réagir 
sur  l'or  et  sans  le  précipiter.  Quoi  qu'il  en  soit,  l'or  préparé 
par  le  procédé  de  Passau  diffère  notablement,  à  Todeur,  des 
composés  similaires  préparés  en  France.  Cette  question  mérite 
donc  un  nouvel  examen.  Je  crois  que  certaines  huiles  sulfurées 
naturelles  et  que  le  mercaptan  parmi  les  cpmposés  artificiels 
pourraient  donner  la  clef  d'une  solution  pratique.  Quelques 
tentatives  que  j'ai  faites  dans  ce  sens,  me  font  croire  à  la  pos- 
sibilité d'un  succès. 

Le  mercaptan  n'est  autre  chose,  ainsi  qu'on  le  sail^  que  le 
sulfhydrate  de  sulfure  d'éthyle.  D'autres  composés  analogues 
jouiraient  probablement  de  la  même  propriété. 
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IX 


Des  matières  premières  employées  à.  la  GUne  H*^pg 
la  fiELbrication  de  la  porcelaine  dure. 

(Tomo  II,  page  434,  ligne  17.) 

Le  1*^'  novembre  i8i4,  le  père  J.  Ly,  de  la  congrégatioa  de 
Sailli-Lazare,  adressait  à  la  Manufacture  de  Sèvres,  sur  la  de- 
mande de  M.  le  Supérieur  Général  et  d'après  une  instruction 
détaillée  de  M.  Alex.  Brongniart,  administrateur  de  la  Mana- 
faclure,  une  collection  très-riche  de  matières  premières  em- 
ployées à  la  Chine  dans  la  fabrication  de  la  porcelaine  dure. 
Nous  avons  cherché  M.  Ebelmen  et  moi,  par  l'aualjse  chimique 
de  ces  matières,  à  contrôler  les  lettres  du  père  d'Entrecolles. 
Nous  avons  joint  à  noire  Mémoire,  lu  à  l'Académie  des  sciences 
dans  la  séance  du  25  novembre  1830  (I),  les  analyses  d'autres 
matières  de  la  môme  localité  et  destinées  aux  mêmes  usaires 
que  celles  envoyées  par  le  père  Ly  ;  elles  faisaient  partie,  soit  de 
la  collection  céramique  rapportée  de  Canton  par  M.  Itier  soit 
de  la  collection  de  l'École  des  Mines  de  Paris,  formée  sur  la 
demande  de  M.  Stanislas  Julien.  Je  crois  pouvoir  me  borner  ici 
à  donner  un  extrait  de  ce  travail,  'en  rapportant  les  conclusions 
auxquelles  nous  avons  été  conduits. 

Toutefois,  j'appellerai  d'autant  plus  volontiers  Tattention  des 
fabricants  sur  Timportance  de  ces  recherches  qu'elles  sont 
restées  à  peu  près  lettre  morte  pour  eux,  et  que  les  amateurs 
persistent  à  regarder  comme  préférables  aux  porcelaines  d'Eu- 
rope les  produits  orientaux. 

Kaolins.  L'un  vient  de  Sy-kang^  l'autre  de  Tong^kang.  Les 
kaolins  proviennent  de  l'altération  de  roches  granitiques  ;  dé- 
barrassés par  le  lavage  du  sable  et  de  la  roche  indécomposée. 
ils  ont  donné  les  résultats  suivants,  qui  se  confondent  avec  ceuj 
fournis  par  les  kaolins  de  Saint-Yrieix  : 

(1^  Annales  tU  chimie  et  Je  physii^ue^  '^*  série,  u  XX \I,  p.  *25T,   et  Tru- 
vaux  scientifiques  d'Ebeloien.  t.  1.  p.  347. 
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Kaolin  argileux    Kaolin  caillouteux 
de  Tong-kang.  de  Sy-kang. 

Eau 11,2  8,2 

Silice 50,5  55,3 

Alumine...! 33,7  30,3 

Oxyde  de  fer 1,8  2,0 

Magnésie 0,8  0,4 

Potasse 1,9  1,1  * 

Soude »  2,7 

99,9  100,0 

Pé'tuntsé,  — La  partie  fusible  des  pâtes  de  porcelaine  est  four- 
nie pardespétrosilexqui  viennent  des  localités  éloignées  les  unes 
des  autres,  mais  présentant  une  remarquable  analogie  de  com- 
position et  d'aspect.  Voici  Tanalyse  de  Tune  de  ces  pierrres  ;  elle 
se  confond  avec  celle  des  pegmatites  de  Saînt-Yrieix,  qui  jouent 
dans  la  fabrication  européenne  le  rôle  des  pétrosilex  : 

Perte  au  feu 2,94 

Silice 76,20 

Alumine 13,60 

Oxyde  de  fer  et  do  manganèse,  traces. 

Chaux 0,12 

Magnésie traces. 

Potasse « 3,28 

Soude 5,05 

101,19 

Toutes  les  autres  roches,  celles  de  San-pao-p'ong^  de  Syao-ly, 
etc.,  ont  fourni  des  nombres  qui  ne  s'éloignent  que  fort  peu  de 
ceux  qui  précèdent. 

Hoa-chy.  —  Les  Chinois  ajoutent  à  certaines  de  leurs  pâtes  ou 
emploient  à  d'autres  usages  spéciaux  une  matière  particulière  à 
laquelle  ils  donnent  le  nom  A'hoa-chy,  Les  matières  désignées 
sous  ce  nom  sont  loin  d'être  identiques. 

L'hoa-chy  de  Ngan-jing-hien  est  une  roche  hétérogène  en 
voie  de  décomposition,  légèrement  jaunâtre  ;  le  lavage  en  sé- 
pare une  matière  argileuse  qui  a  donné  à  l'analyse  : 

Eau 5,00 

Silice 70,00 

Alumine 20,95 
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Oxyde  de  fer 0,SO 

Chaax  et  magnésie traces. 

Pousse 3,20 

Soude 0,90 


100,86 


L'hoa-chy  de  Koan-si  et  celui  de  Su-chuen  ont  des  propriétés 
et  une  composition  toutes  différentes.  Les  caractères  minéralo- 
giques  établissent  une  différence  complète  avec  rhoa-chj  qui 
précède;  car  c'est  une  matière  compacte,  d'apparence  homo- 
gène, se  rapprochant  des  halloysites  par  sa  manière  d'être  et 
la  nature  de  ses  principes  constituants.  L'analyse  y  a  fait  trou- 
ver : 

Perte  au  feu 16,50 

Silice 48,00 

Alumine 32,»0 

Oxydo  de  fer » 

Chaux traces. 

Magnésie 2,50 


à 

k 
à 
à 


15,52 

45,00 

37,10 

1,20 


Alcalis 


traces, 
à       1,40 
1,00    à      0,52 


Un  dernier  échantillon  de  hoa-chy,  rapporté  de  Canton  est 
un  mélange  naturel  de  stéatite  et  d'amphibole  blanc  associé  à 
de  la  dolomie. 

Pâtes.  —  Les  kaolins,  lavés,  décantés,  et  les  pétrosilex,  broyés 
finement  et  lavés,  sont  intimement  mêlés  en  diverses  propor- 
tions pour  constituer  les  pâtes  de  première,  deuxième  troi- 
sième et  quatrième  qualité.  Cette  dernière  renferme  de  Thoa- 
chy  de  Ngang-jing-hien.  On  les  mélange  dans  des  proportions 
telles,  que  les  pâtes  supposées  cuites  donnent  les  compositions 
suivantes  : 


Silice 

Alumine 

Oxyde  de  fer 

Chaux  

Majcnrsie 

Ox}  (Je  de  manganèse. 

Potahse 

iynnii* 


1r« 
qualité. 

69,0 
23,6 

1,2 
0,:i 
O.î 
0,1 
3,3 
2.9 


qualité. 

:o,o 

22,2 
1,3 

0,8 
traces. 

» 

3,6 


3* 

qualité. 

73,3 

19,3 

2,0 

0,6 

> 

2,3 


4* 

qcudHé. 

?1,30 
^42 
1,14 

tnce». 

» 


100,6        I00,r>        lOOgO        100,00 
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C'est  donc  principalement  la  proportion  variable  de  Toxyde 
de  fer  qui  distingue  les  pâtes  des  diverses  qualités. 

En  comparant  ces  pâtes  à  celles  des  porcelaines  d'Europe  et 
à  celles  de  Sèvres  en  particulier,  nous  avons  conclu  que  ces 
dernières  sont  de  beaucoup  plus  alumineuses,  et  qu'elles  exi- 
gent, pour  être  cuites,  une  température  qui  n'est  pas  nécessaire 
pour  les  porcelaines  chinoises. 

Couverte.  —  L*émail  dont  on  recouvre  les  porcelaines  de  la 
Chine  est  beaucoup  plus  complexe  que  la  glaçure  qui  donne  le 
brillant  aux  porcelaines  françaises;  c'est  un  mélange  de  chaux 
et  de  cendres  de  fougère  associées  à  une  roche  qui  prend  le 
nom  de  yeou-koy  et  qui  fait  la  base  de  la  glaçure.  Le  mélange 
de  chaux  et  de  cendres  a  pour  but  d'augmenter  la  fusibilité  du 
verre  dont  la  composition  varie  dans  des  limites  assez  éloignées, 
ainsi  que  cela  résulte  des  analyses  qui  vont  suivre. 

Le  yeou-ko  est  encore  un  pétrosilex  tout  à  fait  comparable  à 
ceux  dont  on  se  sert  pour  confectionner  les  pâtes.  On  paraît  le 
choisir  contenant  le  moins  possible  de  fer.  La  composition  chi- 
mique est  encore  celle  des  pegmatites  de  Saint- Yrieix.  Voici 
Tanalyse  du  yeou-ko  de  Tong-Kang  : 

Ean 2,7 

Silice 75,9 

Alumine 13,9 

Oxyde  de  fer 0,7 

Chaux 0,4 

Oxyde  de  mangaoëse traces. 

Magnésie traces. 

Pousse 3,9 

Soude 3,8 

100,3 

Le  yeou-ko  broyé  est  môle  intimement  à  de  la  chaux  qui  a 
été  stratifiée  avec  des  fougères  qu'on  a  brûlées,  et  qu'on  a  dé- 
barrassées ensuite  par  un  lavage  à  l'eau  des  parties  imparfaite- 
ment incinérées.  Le  mélange  de  la  chaux  et  des  cendres  de 
fougères  porte  le  nom  de  yeou-hoe;  c'est  à  peu  près  de  la  chaux, 
de  l'acide  carbonique  et  de  l'eau,  car  il  ne  renferme  que 
4  p.  100  de  matières  insolubles  dans  l'acide  acétique.  L'expé- 
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^assez  considérable,  au  pc-tun-tsé  ou  pétrosilex,  qui  pour« 
,,  icul  servir  de  couverte  à  la  porcelaine  française.  La  teinte 
âtre  de  la  porcelaine  de  Chine  parait  résulter  de  l'emploi 
i  chaux  dans  la  couverte. 

i  puis  être  aujourd'hui  bien  plus  afQrmatif  ;  la  manufacture 

Sèvres  fait  actuellement,  d'après  le  désir  que  j'en  ai  maintes 

*  exprimé,  une  porcelaine  basée  sur  les  données  qui  précèdent 

itrôlées  par  mes  analyses;  cette  porcelaine  possède  toutes  les 

—alités  de  la  véritable  porcelaine  de  Chine  et  de  la  porcelaine 

Japon.  Je  m'élcndrai  plus  loin  sur  les  avantages  incontes- 

bles  que  cette  poterie  présente  au  point  de  vue  décoratif. 

J'ai  donné  plusieurs  dosages  qui  fournissent  de  bons  résultats 

sont  actuellement  en  essai  dans  les  ateliers  de  fabrication. 

&  a: 

-m,  K^^ii^ 20      27      34      36      40 

Pagmatite  de  Saint- Yrieix 75      78      66      GO      50 

^^  Argile  de  Dreux 5       3      »        4      10  * 

-  .X 

Ces  dosages  variant  entre  certaines  limites  répondent  à  tous 

^les  besoins  :  plus  ou  moins  grande  facilité  de  travail  au  façon- 

fiDage,  économie  plus  ou  moins  grande  de  combustible  dans  les 

2  opérations  du  dégourdi  et  de  la  cuisson  définitive,  suivant 

qu'on  adopte  telle  ou  telle  température  de  cuisson. 

La  couverte  est  formée  de  pegmatite  et  de  craie. 

R  Pagmatite. . 425 

Craie 200 

On  peut  mettre  moins  de  craie;  mais  alors  il  faut  cuire  à  plus 
haute  température,  et  les  émaux  employés  à  la  décoration  doi- 
vent être  appropriés  pour  éloigner  toute  tendance  à  l'écaillage. 

Les  procédés  de  la  fabrication  ne  sont  pas  modifiés,  et  s'il  y  a 
plus  de  difficultés  dans  le  façonnage,  cette  circonstance  ne  fait 
que  mettre  en  relief  la  grande  habileté  des  ouvriers  chinois. 

En  comparant  ces  compositions  à  celles  qui  font  la  base 
des  porcelaines  définies  de  Sèvres,  on  voit  qu'elles  doivent 
présenter  une  économie  notable  dans  leur  fabrication  ;  car  elles 
reviennent  à  meilleur  compte  et  cuisent  à  une  température 
beaucoup  plus  basse. 
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rience  indique  que  les  cendres  de  fougères  renferment  0,645 
d'acide  silicique  et  0,195  de  matières  solubles  dans  l'eau. 

La  couverte  cuite  arrachée  à  des  pièces  de  porcelaines  a 
donné  à' l'analyse  : 

Silice 68,0  6i,0 

Alumine 12,0  10,0 

Oxyde  de  fer traces.  traces. 

Chaux 14,0  21,0 

Potasse  et  soude....  6,0  5,1 

100,0  100,1 

C/nj'kao.  —  Les  collections  des  matières  chinoises  ont  offert 
des  échantillons  d'une  substance  fibreuse  blanche  qu'on  nomme 
en  Chine  chy-kaoy  et  dont  l'usage  est  prescrit  pour  faciliter  la 
séparation  des  parties  tenues  en  suspension  dans  l'eau.  Cette 
matière  est  du  gypse  fibreux,  qui  ne  remplit  ainsi  qu'un  rôle 
purement  mécanique  ;  cuit  ou  cru,  il  paraît  produire  le  même 
effet. 

Voici  les  conclusions  de  ce  travail  qui  date  de  mars  1851  : 

1°  Les  kaolins  et  les  pe-tun-isé^  qui  servent  dans  la  fabrica- 
tion de  la  pâte  pour  les  porcelaines  chinoises,  ont  une  compo- 
sition chimique  analogue  à  celle  des  matières  qui  remplissent 
le  môme  rôle  que  dans  la  fabrication  européenne. 

Les  kaolins  chinois  proviennent  évidemment  de  la  désagréga- 
tion et  de  la  décomposition  des  roches  granitiques. 

Les  pe-lun-tsé  ont  une  composition  chimique  très-voisine  de 
la  composition  moyenne  de  la  pegmatite  du  Limousin  ;  mais 
leurs  caractères  minéralogiques  les  identifient  avec  le  granité 
compacte  ou  pétrosilex. 

2<^  La  préparation  mécanique  des  matières  pour  la  fabrication 
des  pâtes  parait  être  basée  sur  les  mêmes  moyens  que  ceux  qui 
sont  employés  en  Europe. 

3"*  Les  pâtes  chinoises  sont  sensiblement  plus  fusibles  que 
celles  des  porcelaines  européennes. 

4*  La  couverte  des  porcelaines  chinoises  est  très-notablement 
plus  fusible  que  celle  des  porcelaines  européennes.  Elle  doit  cet 
accroissement  de  fusibilité  à  l'addition  de  la  chaux,  en  propor- 
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tion  assez  considérable,  au  pe-tun-tsé  ou  pétrosilex,  qui  pour« 
rail  seul  servir  de  couverte  à  la  porcelaine  française.  La  teinte 
verdâtre  de  la  porcelaine  de  Chine  parait  résulter  de  l'emploi 
de  la  chaux  dans  la  couverte. 

Je  puis  être  aujourd'hui  bien  plus  afQrmatif;  la  manufacture 
de  Sèvres  fait  actuellement,  d'après  le  désir  que  j'en  ai  maintes 
fois  exprimé,  une  porcelaine  basée  sur  les  données  qui  précèdent 
contrôlées  par  mes  analyses;  cette  porcelaine  possède  toutes  les 
qualités  de  la  véritable  porcelaine  de  Chine  et  de  la  porcelaine 
du  Japon.  Je  m'élcndrai  plus  loin  sur  les  avantages  incontes- 
tables que  cette  poterie  présente  au  point  de  vue  décoratif. 

J'ai  donné  plusieurs  dosages  qui  fournissent  de  bons  résultats 
et  sont  actuellement  en  essai  dans  les  ateliers  de  fabrication. 

Kaolin 20      27      34      36      40 

Pagmatite  de  Saint-Yrieix.. 75      78      66      60      50 

Argile  de  Dreux 5       3      »        4      10  * 

Ces  dosages  variant  entre  certaines  limites  répondent  à  tous 
les  besoins  :  plus  ou  moins  grande  facilité  de  travail  au  façon- 
nage,  économie  plus  ou  moins  grande  de  combustible  dans  les 
opérations  du  dégourdi  et  de  la  cuisson  dé/initive,  suivant 
qu'on  adopte  telle  ou  telle  température  de  cuisson. 

La  couverte  est  formée  de  pegmatite  et  de  craie. 

Pagmatite... 425 

Craie 200 

On  peut  mettre  moins  de  craie;  mais  alors  il  faut  cuire  à  plus 
haute  température,  et  les  émaux  employés  à  la  décoration  doi- 
vent être  appropriés  pour  éloigner  toute  tendance  à  l'écaillage. 

Les  procédés  de  la  fabrication  ne  sont  pas  modifiés,  et  s'il  y  a 
plus  de  difficultés  dans  le  façonnage,  cette  circonstance  ne  fait 
que  mettre  en  relief  la  grande  habileté  des  ouvriers  chinois. 

En  comparant  ces  compositions  à  celles  qui  font  la  base 
des  porcelaines  définies  de  Sèvres,  on  voit  qu'elles  doivent 
présenter  une  économie  notable  dans  leur  fabrication  ;  car  elles 
reviennent  à  meilleur  compte  et  cuisent  à  une  température 
beaucoup  plus  basse. 


t 
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X 

Des  matières  colorantes  employées  à  la  Gliine    dans 
la  décoration  de  la  porcelaine  dure. 

(Tome  n,  page  440,  ligne  6.) 

L'examen  que  nous  avons  fait,  M.  Ebelmen  et  moi,  des  ma- 
tières colorantes  employées  en  Chine  pour  la  décoration  des 
porcelaines  dures,  a  porté  sur  des  matières  provenant  soit  de 
Canton,  soit  de  King-te-tchin;  elles  appartenaient,  de  même  que 
les  matières  pour  les  pâtes,  ou  à  la  collection  céramique  de  Sè- 
vres^ ou  à  la  collection  de  TÉcole  des  Mines.  Elles  étaient  dues 
encore  à  l'intérêt  que  portent  à  la  science  céramique  et  à  la 
Manufacture  de  Sèvres  MM.  Itier,  Stanislas  Julien  et  Ruther- 
ford  Alcock,  qui  tous  ont  répondu  de  la  manière  la  plus  utile 
aux  demandes  de  M.  Brongniart. 

Nous  avons  réuni  dans  un  long  mémoire,  lu  à  TAcadémie  des 
sciences  de  Paris  dans  la  séance  du  26  avril  1852,  les  analyses 
des  couleurs  dont  les  Chinois  se  servent  (1).  Je  me  borne,  dans 
cette  note,  à  présenter  les  conclusions  et  conséquences  que 
nous  avons  cru  pouvoir  déduire  de  toutes  nos  analyses. 

Les  matières  examinées  comprennent  quelques  matières  pre- 
mières de  la  fabrication  des  couleurs.  Elles  sont  examinées  à 
part. 

4°  De  quelques  matières  premières  et  oxydes  isolés,   • 

Sy-chy-mo,  c'est-à-dire  poudre  fine  de  pierre.  — Cette  ma- 
tière est  une  poudre  siliceuse,  amorphe,  grisâtre,  mais  qui  blan- 
chit au  feu.  On  y  aperçoit  à  la  loupe  quelques  paillettes  de 
mica.  Elle  est  infusible  au  chalumeau  ;  elle  présente  tous  les 
caractères  des  sables  siliceux  dont  nous  nous  servons  pour  la 
fabrication  des  cristaux  et  des  verres.  L'analyse,  faite  au  moyen 
du  carbonate  de  soude,  a  donné  : 

(1)  On  trouvera  les  détails  dans  les  Annales  de  chimie  et  de  phytigue,  V  sé- 
rie, t.  XXXV,  p.  312,  et  Travaux  scientifiques  d'Ebelmen,  t.  I,  p.  377. 
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Perte  au  feu 0,40 

Alumine 0,15 

Oxyde  de  fer 0,45 

Chaux  et  magnésie traces. 

Silice 98,70 

99,70 

Le  sy-chy-mo  est  probablement  la  matière  dont  font  usage  les 
Chinois  pour  fabriquer  leurs  émaux  colorés.  Ils  s'en  servent 
aussi,  d'après  le  P.  Ly,  pour  durcir  les  couleurs  déjà  fabriquées 
quand  ils  les  trouvent  trop  tendres  ou  trop  fusibles  :  nous  en 
verrons  plus  bas  quelques  exemples. 

Yuen-feng,  c'est-à-dire  farine  de  plomb.  —  Nous  avons  exa- 
miné quatre  échantillons  variés  de  cette  matière,  qui  n'est  au- 
tre chose  que  de  la  céruse  de  belle  qualité.  Traitée  par  l'acide 
nitrique  étendu,  elle  s'y  dissout,  à  l'exception  de  quelques  flo- 
cons siliceux,  et  la  dissolution  présente  tous  les  caractères  d'une 
solution  de  nitrate  d'oxyde  de  plomb  pur.  Elle  ne  renferme  que 
des  traces  d'oxyde  de  cuivre  ;  nous  n'y  avons  pas  trouvé  trace 
d'acétate  de  plomb. 

Cette  marchandise  est  répandue  dans  le  commerce  chinois, 
enveloppée  dans  du  papier  qui  porte  en  caractères  imprimés  le 
nom  et  le  prospectus  du  fabricant. 

Fan-hong.  —  Le  véritable  caractère  de  cette  substance  est  mis 
en  évidence  par  la  cuisson.  Lorsqu'on  en  soumet  à  la  chaleur 
une  portion  étendue  en  couche  mince  sur  de  la  porcelaine,  on 
remarque  qu'après  le  refroidissement,  elle  n'a  pris  sur  la  cou- 
verte aucune  adhérence.  Nous  n'avons  donc  pas  cru  devoir  con- 
sidérer cette  matière  comme  une  couleur  toute  faite,  mais  sim- 
plement comme  un  des  éléments  particuliers  de  certaines 
couleurs,  et,  pour  cette  raison,  nous  la  plaçons  après  le  sable  et 
la  céruse,  avec  le  thsing-hoa-UaOy  qui  s'est  comporté  de  la 
même  manière,  et  dont  nous  nous  occuperons  plus  loin. 

Le  fan-hong  est  une  poudre  rouge,  tachant  les  doigts,  légère, 
soluble  dans  l'acide  chlorhydrique  et  l'acide  sulfurique  bouil- 
lants, très-difûcilement  attaquable  par  Tacide  nitrique.  C'est  de 
l'oxyde  de  fer  presque  pur. 

Nous  avons  examiné  deux  échantillons  différents,  l'un,  a,  pro- 
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venant  de  la  collection  de  TÉcole  des  Mines,  Tautre,  6,  appar- 
tenant au  Musée  céramique;  tous  les  deux  ont  présenté  les 
mômes  réactions. 
On  a  trouvé  qu'elles  contenaient  : 

a.  h. 

Humidité 1,00  1,20 

Silice 3,90  3,12 

Alumine traces.  3,00 

Oxyde  de  fer 95,00  92,14 

Chaux traces.  traces. 

Magnésie traces.  traces. 

Perte 0,10  0,54 

100,00  100,00 

L'action  de  l'acide  chlorhydrique  sur  le  fan-hong,  qui  laisse 
un  résidu  de  sable  gris  micacé,  permet  de  supposer  que  cet 
oxyde  de  fer  provient  de  la  calcination  de  quelque  dépôt  natu- 
rel d'ocre  jaune.  Cependant  il  est  difficile  de  se  prononcer  ; 
car  les  Chinois  connaissent  parfaitement  la  couperose  et  le 
pl*oduit  fixe  de  sa  distillation  (1).  La  première  lettre  du  P.  d'En* 
trecolles  est  très-explicite;  il  donne  le  nom  de  la  couperose; 
les  Chinois  la  nomment  tsao-fan. 

Le  fan-hong  est  employé  par  les  Chinois  à  la  confection  de 
différentes  sortes  de  couleurs  rouges  par  l'addition,  comme 
nous  le  verrons  plus  loin,  soit  de  diverses  proportions  de  cé- 

(1)  Voici  ce  que  dit  le  P.  d'Entrecolles  sur  la  préparation  du  rouge.  H  l'ap- 
plique seulement  h  tort  à  la  préparation  du  rouge  au  grand  feu,  que  nous 
savons  ne  pouvoir  être  reproduit  qu'à  l'aide  du  protoxyde  de  cuivre  : 

a  On  met  une  livre  de  couperose  (tsao-fan)  dans  un  creuset  qu'on  lute  bien 
a  avec  un  second  creuset  ;  au-dessous  de  celui-ci,  est  une  petite  ouverture  qui 
a  se  couvre  de  telle  sorte  qu'on  puisse  aisément  la  découvrir,  s'il  en  est  besoin  ; 
«  on  environne  le  tout  de  charbon  à  grand  feu,  et  pour  avoir  un  plus  fort 
a  réverbère,  on  l'entoure  par  un  circuit  de  briques,  tandis  que  la  fuméo  s'é- 
«  lève  fort  noire  ;  la  matière  n'est  pas  encore  en  état,  mais  elle  l'est  aussitôt 
a  qu'il  sort  un  petit  nuage  fin  et  délié.  Alors  on  prend  un  peu  de  cette  ma- 
a  tière,  on  la  délaye  dans  l'eau  et  on  en  fait  l'épreuve  sur  le  sapin.  S'il  en 
«  sort  un  beau  rouge,  on  retire  le  braisier  qui  environne  et  recouvre  en  par- 
«  tie  le  creuset,  et  quand  tout  est  refroidi,  on  trouve  un  petit  pain  de  ce 
a  rouge  qui  s'est  formé  au  bas  du  creuset.  Le  rouge  le  plus  fin  est  attaché  au 
«  bas  du  creuset  d'en  haut,  une  livre  de  couperose  donne  4  onces  du  rouge 
a  dont  on  peint  la  porcelaine.  » 
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ruse,  soit  de  diverses  proportions  d'un  silicate  plombo-al câlin. 

Thsing-hoa-liao.  —  La  collection  de  TÉcole  des  Mines  ren- 
ferme huit  échantillons  différents  de  thsing-hoa-liao,  trois  dits 
de  première  qualité,  trois  dits  de  deuxième  qualité^  et  enûn 
deux  seulement  de  troisième  qualité.  Il  est  évident  que  ces  ma- 
tières ont  une  origine  commune,  et  que  ce  n*est  que  Tessai 
qu'on  en  a  fait  qui  a  pu  servir  à  les  classer  ainsi. 

Parmi  les  trois  échantillons  de  première  qualité,  Tun  repré- 
sente la  matière  brute,  telle  qu'on  la  trouve  dans  la  mine, 
l'autre  fait  voir  la  matière  grillée,  la  troisième  enfin  provient  du 
broyage  et  de  la  porphyrisation  du  Minerai  grillé  :  ce  dernier 
est  tout  prêt  à  être  employé. 

La  collection  du  Musée  céramique  ne  possède  qu'une  seule 
matière  semblable  au  thsing-hoa-liao,  et  le  P.  Ly  l'a  désignée 
sous  un  nom  différent  ;  il  la  nomme  ching-lariy  qu'il  traduit  par 
bleu  profond.  Cette  matière  est  en  effet  le  bleu  sous  couverte, 
se  confondant  sous  tous  les  rapports  avec  les  thsing-hoa-liao  de 
la  collection  de  l'École  des  Mines  ;  elle  est  identique  aux  échan- 
tillons grillés  et  pulvérisés. 

Nous  avons  fait  l'analyse  de  deux  échantillons,  l'un  cru,  l'au^^ 
tre  grillé*  Nous  mettons  en  regard  les  résultats  obtenus  dans  ces 
deux  analyses. 

Minerai  cru.      Miner&i  grillée 

Perte  au  feu  (eau  et  oxygène).  20,00  4,00 

Silice,  résidu  insoluble 37,46  27,00 

Oxyde  de  cuivre 0,44  2,00 

Alumine    4,75  i 

Oxyde  de  manganèse 27,50  r         rt on 

Oxyde  de  cobalt 5,50  k 

Oxyde  de  fer 1,05  J 

Chaux 0,60  1 ,00 

Magnésie traces.  traces. 

Acide  arsénieux traces.  1 ,00 

Oxyde  do  nickel,  soufre...  traces.  » 

97,90  100,00 

L'échantillon  grillé  a  été  essayé  au  chalumeau.  La  poudre 
fond  dans  la  perle  de  borax  en  la  colorant  en  rose  avec  une  lé- 
gère teinte  de  bleu. 
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Avec  la  potasse  au  creuset  d'argent,  on  obtient  la  coloration 
verte  caractéristique  de  l'oxyde  de  manganèse  ;  I*eau  dissout 
cette  masse  verte  et  l'acide  nitrique  le  fait  virer  au  rose- 
Appliquée  au  pinceau  sur  du  dégourdi  de  porcelaine  de 
Sèvres,  mis  en  couverte  et  cuit  au  grand  feu,  cette  matière  a 
donné  des  traits  bleus  dans  le  mince,  sensiblement  grisâtres 
dans  les  vigueurs. 

L'échantillon  cru  soumis  aux  mêmes  épreuves  s'est  comporté 
de  la  même  manière,  mais  en  indiquant  une  plus  forte  dose 
d'oxyde  de  cobalt. 

Le  thsing-hoa-liao  nous  paraît  donc  être  un  minerai  très- 
complexe  de  manganèse  cobaltifère.Les  Chinois  s'en  servent  soit 
pour  faire  leurs  peintures  en  bleu  sous  couverte,  ils  lui  don- 
nent alors  le  nom  de  ching-lan,  soit  pour  faire  leurs  bleus  de 
moufle  quand  l'oxyde  de  cobalt  est  en  quantité  convenable: 
nous  verrons  l'emploi  qu'ils  en  font  aussi  dans  la  préparation 
du  noir,  quand  nous  traiterons  de  cette  couleur.  L'usage  auquel 
ils  destinent  une  portion  donnée  de  ce  minerai  semble  'intime- 
ment lié  à  la  proportion  plus  ou  moins  forte  de  l'oxyde  de  co- 
balt qu'il  renferme  (1). 

Tous  ces  échantillons  proviennent  de  la  province  de  Yun- 
Nan  :  on  les  enlève  du  sommet  d'une  montagne;  avant  de  s'en 
servir,  on  les  rôtit  et  on  les  broie.  Ces  données  conGrment  celles 
fournies  par  le  P.  d'Entrecolles  dans  sa  première  lettre  ;  on  y 
lit  en  effet  :  «  L'azur  s'ensevelit  dans  le  gravier  qui  est  à  la  hau- 
«  teur  d'un  demi-pied  dans  le  fourneau  ;  il  s'y  rôtit  durant  vingt- 
ce  quatre  heures,  ensuite  on  le  réduit  en  une  poudre  impalpable, 
«  ainsi  que  les  autres  couleurs,  non  sur  le  marbre,  mais  dans 
«  de  grands  mortiers  de  porcelaine  dont  le  fond  est  sans  vernis, 
it  de  même  que  la  tête  du  pilon  qui  sert  à  la  broyer.  » 

(1)  Depuis  que  ce  travail  est  terminé,  il  est  arrivé  de  Cliine  une  nouvelle 
collection  contenant  soixante  échantillons  de  couleurs  variées,  parmi  les- 
quelles vingt-trois  sont  autant  d'échantillons  différents  de  thsing-boa>liao.  Au 
nombre  de  ces  vingt-trois  couleurs,  cin({  sont  indiquées,  par  la  traduction 
anglaise  de  la  désignation  chinoise,  comme  étant  diverses  nuances  de  noir. 
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2*  Des  couleurs  brutes  et  préparées. 

Les  couleurs  qui  composent  les  assortiments  que  nous  exa- 
minons sont,  les  unes  brutes  et  les  autres  préparées,  et  presque 
toujours  on  trouve  réunies  la  couleur  brute  et  la  même  toute 
préparée  pour  peindre.  La  différence  qui  les  sépare  n'existe 
seulement,  quelquefois,  que  dans  la  préparation  mécanique 
qu'on  fait  subir  à  la  couleur  brute  pour  la  rendre  propre  à  être 
appliquée  au  pinceau  sur  la  pièce  à  décorer  ;  d'autres  fois,  en 
môme  temps  qu'on  broie  la  couleur  brute,  on  y  ajoute  ou  du 
yuen-feng,  si  Ton  veut  la  rendre  plus  fusible,  ou  du  sy-ch^-mo 
si  on  la  trouve  trop  tendre.  Dans  le  premier  cas,  la  couleur 
brute  doit  présenter,  avec  la  couleur  préparée,  une  identité 
complète  de  composition  ;  dans  le  second,  on  remarquera  une 
différence  qui  pourra  permettre  le  contrôle  des  indications  dû 
P.  Ly.  Autant  que  nous  l'avons  pu,  nous  avons  fait  simultané- 
ment l'analyse  des  deux  espèces  de  couleurs. 

«  Quand  on  se  sert  des  couleurs  brutes,  dit  le  P.  Ly,  on  doit 
((  les  broyer,  et  dans  quelques-unes  on  doit  mêler  le  yuen-feng; 
«  mais  on  ne  peut  pas  les  acheter  toutes  brutes  ou  naturelles, 
<(  parce  qu'elles  sont  venues  de  différentes  provinces;  celles  qui 
«  sont  venues  à  King-te-tching  ont  déjà  subi  la  première  prê- 
te paration  dans  leurs  propres  endroits.  » 

Les  couleurs  brutes  se  présentent  généralement  sous  forme 
de  morceaux  fragmentaires  irréguliers^  vilreux,  les  uns  opa- 
ques, les  autres  transparents,  ayant  tous  la  môme  coloration  si 
la  couleur  est  simple,  ayant  des  colorations  variées  si  la  couleur 
ne  peut  être  composée  que  par  le  mélange  de  deux  ou  plusieurs 
couleurs  différentes. 

Les  proportions  dans  lesquelles  on  ajoute  le  yuen-feng  aux 
couleurs  qui  ont  besoin  de  cette  addition  pour  être  employées, 
sont  variables  non-seulement  pour  les  couleurs  de  nuances  dif- 
férentes, mais  même  pour  des  échantillons  d'une  môme  cou- 
leur et  de  même  nom,  suivant  la  composition  de  la  couleur 
primitive.  Il  doit  en  effet  en  être  ainsi  dans  un  pays  oii  toutes 
les  couleurs  primitives  provenant  de  districts  éloignés^  ne  sont 
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pas  faites  par  le  môme  fabricant,  et  oh  la  température  de  la 
cuisson  des  peintures  dépend  uniquement  de  la  volonté  du  dé- 
corateur. 

Quelle  que  soit  Torigine  des  couleurs  qui  servent  à  la  Chine 
dans  la  décoration  des  porcelaines,  elles  présentent  toutes  an 
caractère  de  généralité  qui  ne  peut  échapper,  en  môme  temps 
qu'une  grande  simplicité;  le  fondant  qui  n'est  pas  distinct  dans 
la  couleur  est  toujours  composé  de  silice,  d'oxyde  de  plomb 
dans  des  proportions  peu  variables  et  d'une  quantité  plus  oa 
moins  grande  d'alcalis,  soude  et  potasse.  Ce  fondant  maintient 
en  dissolution  à  l'état  de  silicates  quelques  centièmes  seulement 
d'oxydes  colorants  dont  le  nombre  est  excessivement  restreint. 
Les  matières  colorantes  sont  :  l'oxyde  de  cuivre  pour  les  verts  et 
verts  bleuâtres,  Vor  pour  les  rouges,  Voxyde  de  cobalt  pour  les 
bleus,  Y  oxyde  d'antimoine  pour  les  jaunes,  Vacide  arsém'que  et 
Vacide  stannique  pour  les  blancs.  L'oxyde  de  fer  et  les  oxydes  de 
manganèse  impur,  qui  donnent,  l'un  du  rouge  et  l'autre  du  noir, 
font  seuls  exception,  et  ce  fait  résulte  sans  doute  de  ce  qu'il  est 
impossible  d'obtenir  ces  couleurs,  par  voie  de  dissolution  avec 
les  oxydes  que  nous  venons  de  désigner.  Nous  n'avons  trouvé  ni 
borax  ni  acide  borique  dans  aucune  de  ces  couleurs. 

Cette  composition  spéciale  des  couleurs  de  la  Chine  entraîne 
des  habitudes  spéciales  dans  les  décorations  qu'elles  servent  à 
produire,  et  c'est  d'elle  que  les  peintures  chinoises  et  japonaises 
tirent  leur  aspect  distinctif. 

Quelques  couleurs  s'appliquent  directement,  telles   que  le 
commerce  les  fournit;  d'autres  au  contraire  exigent ^  avant  de 
pouvoir  être  employées,  une  addition  variable  fixée  par  Texpé- 
rience,  préalablement  sans  doute;  on  les  ramène  de  la  sorte  à 
se  développer  toutes  à  une  température  déterminée.  L'assorti- 
ment rapporté  de  Canton,  enlevé  sur  la  table  d'un  peintre  chi- 
nois, nous  donne  l'exemple  d'une  palette  toute  préparée.  Les 
additions  avaient  dû  ôtrc  faites,  et  nous  voyons  que  la  céruse 
ajoutée  l'a  été  pour  la  plupart  en  petite  quantité,  si  môme  celle 
que  l'analyse  nous  a  fait  découvrir  ne  provient  pas  d'un  com- 
mencement d'altération  de  la  couleur  pendant  le  broyage. 

On  a  vu,  t.  II,  p.  551  et  suivantes,  qu'en  Europe  les  couleurs 
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pour  peindre  la  porcelaine  dure  sont  fornnées  par  un  mélange 
de  plusieurs  oxydes  simples  ou  composés  et  de  certains  fon- 
dants. Je  viens  de  dire  que  les  couleurs  de  la  Chine  diffèrent 
complétemenl,  et  pour  la  nature  des  éléments  du  fondant 
comme  pour  les  proportions  de  Toxyde  colorant. 

Nous  ne  trouvons  pas  des  différences  moins  tranchées  quand 
nous  envisageons  Tétat  dans  lequel  se  trouve  la  matière  colo- 
rante dans  ces  deux  sortes  de  couleurs.  Et  les  deux  assortiments 
ne  peuvent  plus  être  comparés,  quand  on  vient  à  établir  le 
parallèle  entre  les  substances  employées,  dans  les  deux  cas, 
•comme  principes  colorants. 

On  vient  de  voir  que  les  oxydes  colorants  dans  la  palette  des 
Chinois  étaient  bornés  à  l'oxyde  de  cuivre,  à  Tor,  à  l'antimoine, 
à  l'arsenic,  à  l'étain  et  à  l'oxyde  de  cobalt  impur,  qui  donne 
tantôt  du  bleu^  tantôt  du  noir;  enûn  à  l'oxyde  de  fer,  qui 
fournit  une  nuance  de  rouge.  Nous  voyons  que  dans  les  couleurs 
d'Europe,  ob  on  fait  usage  des  divers  oxydes  que  nous  venons 
de  citer,  on  tire  un  très-grand  parti  de  substances  inconnues  des 
Chinois.  On  modifie  la  nuance  de  l'oxyde  de  cobalt  pur  en  le 
-combinant  à  l'oxyde  de  zinc  ou  à  l'alumine,  quelquefois  à  l'alu- 
mine et  à  l'oxyde  de  chrome  ;  l'oxyde  de  fer  pur  fournit  une 
dizaine  de  rouges  nuancés  du  rouge  orangé  au  violet  de  fer  très- 
foncé;  on  obtient  des  ocres  pâles  ou  foncés,  jaunes  ou  bruns. 
•en  combinant  diverses  proportions  d'oxyde  de  fer,  d'oxyde  de 
zinc  et  d'oxyde  de  cobalt  ou  de  nickel  :  les  bruns  se  préparent 
«n  augmentant  la  dose  de  l'oxyde  de  cobalt  contenu  dans  la 
composition  qui  fournit  les  ocres;  les  noirs,  par  la  suppression 
de  l'oxyde  de  zinc  dans  les  mêmes  préparations.  Nous  varions  les 
nuances  de  nos  jaunes  par  des  additions  soit  d'oxyde  de  zinc  ou 
d'étain  pour  les  éclaircir,  soit  d'oxyde  de  fer  pour  les  rendre 
plus  foncés.  L'oxyde  de  chrome,  pur  ou  combiné  à  l'oxyde  de 
cobalt  ou  aux  oxydes  de  cobalt  et  de  zinc,  donne  des  verts 
jaunes  et  des  verts  bleuâtres  qui  peuvent  varier  du  vert  pur  au 
bleu  presque  pur.  L'or  métallique  nous  fournit  le  pourpre  de 
Cassius,  que  nous  transformons  ensuite,  à  volonté,  en  violet, 
en  pourpre  ou  en  carmin.  Nous  citerons  encore  l'oxyde  d'urane, 
les  chromâtes  de  fer,  de  baryte,  de  calcium,  qui  donnent 
H.  47 
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d'utiles  couleurs,  et  nous  terminerons  en  indiquant  rapplicatioo 
toute  récente  des  métaux  inoxydables  au  feu,  dont  la  découverte 
et  la  préparation  exigent  des  connaissances  en  chimie  que  les 
Chinois  sont  loin  de  posséder. 

Tous  ces  différents  principes  colorants  se  trouvent  dans  les 
couleurs  européennes  à  l'état  de  simple  mélange  ;  dans  les  cou- 
leurs des  Chinois,  les  oxydes  sont,  au  contraire,  dissous,  et  cette 
circonslance  nous  permettra  de  les  rapprocher  d'une  autre  sorte 
de  produits  qui,  répandus  à  la  Chine,  se  présentent  aussi  fré- 
quemment dans  l'industrie  d'Europe. 

Ku  offel,  nous  avons  trouvé  dans  les  composés  vitreux  qui 
sont  dt^ignés  en  France  sous  le  nom  iïémauXy  non-seulement 
la  mCmc  coloration  obtenue  par  les  mêmes  oxydes,  mais  une 
composition  de  fondant  analogue  et  quelquefois  identique.  Les 
émaux  transparents  sont  eflectivement,  comme  on  sait  des 
composés  vitreux  dont  la  composition  est  variable  en  vertu  de  la 
fusibilité  qu'ils  doivent  offrir,  et  colorés  par  quelques  centièmes 
d'oxyde.  Les  bleus  sont  fournis  par  l'oxyde  de  cobalt,  les  verts 
par  du  deutoxyde  de  cuivre,  les  rouges  par  de  l'or  ;  les  émaux 
opaques,  jaunes  ou  blancs,  doivent  leur  opacité  et  leur  colora- 
tion soit  à  l'antimoine,  soit  à  l'acide  arsénique  ou  à  l'acide 
stannique. 

Voici,  du  reste,  les  analyses  que  nous  avons  faites  de  diffé- 
rents émaux  pris  dans  le  commerce  et  destinés  à  la  fabrication 
des  bijoux  émaillés  en  cuivre,  en  or  ou  en  argent.  Nous 
extrayons  ces  analyses  d'un  travail  plus  complet  que  Tun  de 
nous  prépare  sur  les  diverses  compositions  employées  dans  l'art 
de  rémailleur  sur  métaux  : 

Bleu  pour  cttitre.  Rose  pour  cuÎTre.  Veiipourareent. 

Perte  au  feu 1,00  0,06  0,10 

Silice S1,G0  47,70  53,68 

Oxyde  de  plomb 34,57  31, l9  25,30 

Oxyde  de  cobalt 1 ,00  0,10  0,00 

Oxyde  de  fer traces.  0,40  0,46 

Oxyde  de  manganèse..  0,00  1,20  0,SO 

Alumine traces.  0,26  0,60 

Chaux 2,00  1,8  1,26 

Magnésie traces.  traces.  traces. 

Oiy do  de  cuivre traces.  traces.  0^60 
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Or  métallique »  0,46  0,00 

Potasse  et  soude 10,\Z  13>33  17,80 

Oxyde  d'éuin »  3,60  0,00 

-  '       ■  ■  ■ 

100,00  100,00  100,00 

Les  fondants  qui  servent  pour  remaillage  soit  de  l'or,  soit  de 
l'argent,  soit  du  cuivre,  celui  qu'on  applique  sur  la  peinture 
dite  sous-fondant,  peuvent  de  même  être  comparés  avec  les  cou- 
leurs dont  les  Chinois  se  servent  pour  décorer  leurs  porcelaines; 
on  trouve  encore  que  ces  composés  sont  semblables.  Il  n'y  a  de 
différence  entre  eux  que  sous  le  rapport  de  la  fusibilité,  qui  est 
un  peu  plus  grande  pour  les  émaux  chinois. 

Fondant  pour 

Argent.  Or.  Peinture. 

Perte  au  feu 0,30  0,10  0,10 

Silice 48,10  53,60  44,82 

Oxyde  de  plomb d8>?5  a  1,19  41,59 

Oxyde  de  cuivre 0,3*2  traces,  traces. 

Oxyde  de  fer 0,25  0,40  0,31 

Oxyde  de  manganèse..  0,00  0,60  0,15 

Alumine 0,14  0,b\  0,46 

Chaux 0,(Î0  1,26  0.82 

Magnésie traces,  traces.  0,05 

Alcalis 12,04  12,31  11,70 

^^^^■■i^^B»*^  ^^^^m^^m^^^  ^^^^B.^^^^.^ 

100,00   100,00   100,00 

Le  rapprochement  auquel  nous  a  conduits  l'examen  des  cou- 
leurs employées  en  Chine  entre  celles-ci  et  les  émaux,  a  été 
pleinement  confirmé  par  la  manière  dont  ces  couleurs  se  sont 
comportées  à  la  cuisson.  Les  assortiments  du  P.  Ly  et  celui  de 
M.  Itier  ont  élé,  par  les  soins  de  M.  Riocreux,  conservateur  des 
GoUeclions  et  du  Musée  céramique  de  Sèvres,  appliqués  sur  des 
porcelaines  de  Chine  et  sur  des  porcelaines  d'Europe.  Sur  por- 
celaine de  Chine,  les  couleurs  se  sont  développées  à  une  tempé- 
rature inférieure  à  la  température  du  feu  de  retouche  des  pein- 
tures de  fleurs  à  la  Manufacture  de  Sèvres  :  elles  n'ont  pas  écaillé. 
Mais  sur  la  porcelaine  de  Sèvres,  bien  qu'elles  fussent  dévelop- 
pées, elles  se  sont  toutes  détachées  par  écailles.  On  savait  de- 
puis longtemps,  par  suite  d'expériences  directes,  que  les  émaux 


740  NOTES  ET  ADDITIONS. 

IM^  |)()ii\ aient  servir  que  difQdlement  à  la  décoration  des  porce- 
IliiiiiiK  (i'Kurope,  précisément  à  cause  du  grave  détkut  que  nous 
vcnoiiH  d(i  ftignaler. 

l4*n  obitervations  que  j*ai  présentées  plus  haat  mettent  hors 
lit)  iloulc*  celle  vérité.  Les  nouvelles  pâtes  qae  j*aî  proposées 
piHir  ajou((>r  à  la  variété  des  productions  de  la  Manufacture  de 
H^vritb,  pcnuollront  de  fabriquer  incessamment  des  porcelaines 
iiMfiitii  tl(^r(H'alivcs  que  le  sont  les  porcelaines  de  la  Chine  ou  du 
Jii|iiin. 

\)\\Mo  quo  Noit  la  cause  qui  délermine  sur  les  porcelaines  eu- 
tiq^aounott  lo  défaut  d'adhéreuce  des  émaux,  nous  pensons 
qu'ollo  nShido  dans  la  différence  de  nature  de  la  couverte  des 
dtuu  |)orrolainoH,  Nous  avons  vu,  dans  la  première  partie  de  ce 
Iravail,  quo  la  pAlo  plus  fusible  des  porcelaines  de  Chine  devait 
iHiro  rooouvorto  d*uuo  gla<;ure  plus  fusible  que  celle  dont  on  se 
ntul  ou  Kuropo»  i>(  c'est  rinlroduclion  de  la  chaux  dans  la  cou- 
varie  tpii,  diunuuant  l'infusibilité  de  cette  glaçure,  modifiant 
paul-Mre  sa  dilatabilité,  en  rapproche  les  propriétés  physiques 
(laii  propriétés  des  émaux. 

Si  Taspeet  des  porcelaines  des  Chinois  est  différent  de  celui 
du  uo!i  productions,  si  Tharmonie  de  leurs  décorations  paraît 
pUueomplMe,e*ost,  suivant  nous,  le  résultat  forcé  des  méthodes 
dont  liUU  usage  les  peuples  orientaux;  toutes  les  couleurs  dont 
ils  so  ser\ent  soûl  peu  colorées;  elles  n'ont  de  valeur  que  sous 
un»  certaine  éjKdsseur  qui  donne  aux  décorations  un  relief  im- 
possible h  (obtenir  par  d'autres  moyens;  l'harmonie  de  leurs 
peintures  est  la  conséquence  de  la  nature  et  de  la  composition 
do  leurs  émaux. 

Je  h*ai  pas  un  mot  à  changer  à  ces  conclusions  :  la  preuve  de 
leur  exaetitudo  vient  d*ôtre  faite  par  les  essais  de  décoration 
dont  Sèvres  donne  l'exemple  remarquable.  La  pâte  dont  j'ai 
donné  la  composition  plus  haut  (1)  reçoit  toute  espèce  de  dé- 
corations en  couleurs,  émaux,  dans  la  pâte,  sous  la  glaçure,  dans 
la  gla^Mue  ot  sur  la  glaçure,  sans  écaillage,  exactement  avec  Je 
mémo  aspect  et  les  mômes  caractères  meublants  que  la  porce- 

(1)  Aitdillous.t.  Il,  |k7.&« 
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laine  de  Chine.  Des  spécimens  de  ce  genre  de  porcelaine  sont 
déposés  au  Musée  céramique. 

Le  P.  Ly  ne  s'est  pas  contenté  de  faire  parvenir  en  France  les 
couleurs  dont  on  se  sert  à  la  Chine;  il  y  a  joint  encore  les  diffé- 
rents échantillons  d'or  qui  sont  employés  à  la  décoration  des 
pièces  les  plus  riches,  la  matière  en  usage  comme  délayant,  et 
enQn  un  assortiment  des  pinceaux  dont  se  servent  les  peintres. 

Métaux, 

L'or  seul  est  employé  par  les  Chinois  pour  la  décoration  de 
la  porcelaine,  et  il  est  réservé  pour  les  pièces  d'un  prix  élevé,  à 
cause  de  sa  grande  valeur  commerciale.  La  collection  envoyée 
au  Musée  de  Sèvres  par  le  P.  Ly  en  présente  deux  échantillons 
que  nous  ne  trouvons  que  là  ;  l'un  est  de  l'or  vert,  l'autre  de  l'or 
jaune. 

Khon-tchhy'king,  «  Couleur  d'or  déjà  préparée,  de  la  prê- 
te mière  qualité.  » 

Koang-king ,  «  Couleur  d'or  déjà  préparée,  de  la  deuxième 
«  qualité.  » 

Le  P.  Ly  ne  donne  pas  d'autre  explication;  le  métal  est  en 
poudre  pailletée,  très-brillante,  et  qui  a  de  l'analogie  avec  ce 
qu'on  nomme  en  Europe  or  au  miel  ou  or  en  coquille.  Les 
échantillons  que  possède  la  Manufacture  sont  trop  faibles  pour 
que  nous  ayons  pu  les  examiner  davantage.  Yoici,  au  reste,  les 
renseignements  écrits  que  nous  trouvons  soit  dans  une  lettre  du 
P.  d'Ëntrecolles,  soit  dans  le  catalogue  descriptif  qui  accompa- 
gnait la  collection  anglaise  des  produits  employés  en  Chine  à  la 
fabrication  et  à  la  décoration  des  porcelaines,  et  dont  nous  avons 
déjà  parlé.  Ces  renseignements  sont  tellement  nets,  qu'on  ne 
saurait  désirer  rien  de  plus  précis. 

Le  P.  d'Entrecolles  dit  dans  sa  première  lettre  : 

«  Quand  on  veut  appliquer  l'or,  on  le  broie  et  on  le  dissout  au 
((  fond  d'une  porcelaine,  jusqu'à  ce  qu'on  voie  au-dessus  de  l'eau 
(c  un  petit  ciel  d'or.  On  le  laisse  sécher,  et  lorsqu'on  doit  Tem- 
«  ployer,  on  le  dissout  par  parties  dans  une  quantité  sufflsante 
((  d'eau  gommée  ;  avec  trente  parties  d'or,  on  incorpore  trois 
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a  parties  de  cérase,  el  on  l'applique  sur  la  porcelaine,  de  même 

«  que  les  couleurs.  » 
11  est  singulier  que  ce  soient  là  précisément  les  proportioas 

dans  lesquelles,  en  Europe,  on  mêle  à  l'or  le  fondant  qui  doit 

le  faire  adhérer  à  la  porcelaine  :  on  sait  que  ce  fondant  est,  à 

Sèvres,  du  sous-nitrate  de  bismuth. 
Le  catalogue  de  la  collection  anglaise  dit  de  même  : 
a  L'or  doit  d'abord  ôlre  mêlé  à  de  la  céruse  et  à  de  la  colle  de 

c  peau  de  bœuf,  puis  appliqué  sur  la  porcelaine.  » 

Délayants. 

Les  Chinois  ne  se  servent  pas  d'essence  de  térébenthine  poor 
délayer  leurs  couleurs,  comme  on  le  fait  en  Europe;  ils  les  em- 
ploient à  l'eau,  sans  addition,  comme  cela  résulte  dn  tezt«  des 
différents  catalogues  que  nous  avons  sous  les  yeux. 

Pour  se  servir  des  couleurs  de  Chine,  il  faut  broyer  la  conleor 
finement  et  l'amener  avec  l'eau  en  consistance  convenable.  Quel- 
ques-unes seulement  doivent,  d'après  le  P.  Ly,  être  mêlées  à 
une  substance  particulière  qui  rend  l'emploi  facile,  llciteconune 
devant  être  additionnées  de  t/eou-p'ày-kao  les  couleurs  appelées 
fan-hong,  feng-hong  et  ching-lan.  Nous  avons  trouvé  dans  les 
couleurs  de  M.  Itier  des  rouges  fan-hong  et  des  noirs  si-feng-liao 
composés  du  mélange  de  la  couleur  et  du  yeou-p'hy-kao.  C'est 
cette  dernière  substance  qui  leur  communique  l'odeur  de  colle 
de  gélatine  brûlée  qu'elles  répandent,  quand  on  les  soumet  à  la 
calcination. 

Le  P.  Ly  a  joint  à  son  envoi  une  certaine  quantité  de  yeon- 
p'hy-kao  :  «  C'est  de  la  gomme  de  peau  de  bœuf;  quand  on  se 
a  sert  des  couleurs  fang-hong,  fen-hong  et  ching-lan,  on  doit 
c  les  confectionner  avec  l'eau  liquéfiée  de  yeou-p'by-kao.  9 

Pinceaux. 

M.  hier  avait  rapporté  de  son  voyage  en  Chine  un  assortiment 
des  pinceaux  avec  lesquels  les  Chinois  de  Canton  appliquent  leurs 
couleurs  sur  les  porcelaines.  La  collection  de  l'École  des  Mines  en 
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renferme  qui  viennent  de  King-te-tching,  et  qui  ont  été  envoyés 
par  le  P.  Ly.  Tous  ces  pinceaux  se  ressemblent  ;  ils  sont  formés 
d'un  long  tuyau  creux  végétal  de  la  nature  des  joncs,  dans  l'in- 
térieur et  à  l'extrémité  desquels  sont  fixés  solidement  quelques 
poils  très-allongés  :  «  11  y  en  a  de  communs  et  de  fins;  les 
«  uns  servent  pour  peindre  avec  diverses  couleurs,  les  autres 
«  pour  peindre  des  fleurs  délicates  ;  quelques-uns  servent  à  pein- 
te dre  avec  du  rouge  commun,  et  d'autres,  enfin,  pour  peindre 
«  avec  du  rouge  fin.  n 

En  résumé  : 

L'examen  que  nous  avons  fait  des  matières  employées  en 
Chine  à  la  décoration  des  porcelaines,  et  dont  les  résultats  sont 
consignés  dans  celte  seconde  partie  de  notre  travail,  explique 
ce  qu'il  y  a  d'obscur  et  corrige  ce  qu'il  peut  y  avoir  d'erroné 
dans  la  seconde  lettre  du  P.  d'Entrecolles  (1);  il  conduit  aux 
conclusions  suivantes  : 

i^  Les  couleurs  dites  de  moufle^  c'est-à-dire  cuisant  à  une 
température  très-basse  relativement  à  celle  à  laquelle  se  cuit  la 
porcelaine,  sont  en  nombre  essentiellement  réduit. 

â<»  La  palette  se  compose  non  de  couleurs  proprement  dites, 
mais  d'ématjtXf  c'est-à-dire  de  cristaux  plombo-alcalins,  diver- 

(1)  Lettres  édifiantes  écrites  des  Missions  étrangères,  XIX*  volume. 

Voici,  en  substance,  ce  qu'il  dit  au  sujet  des  couleurs  qui  sont  à  la 
Chine  appliquées  sur  la  porcelaine  cuite  en  couverte  et  destinées  à  être 
recuites  à  la  moufle. 

Rouge.  ~  Sur  un  ieam  (once)  de  cémse,  on  met  deux  mas  (77  d'once)  de 
roDge  prt^paré  par  la  couperose.  On  les  passe  par  un  tamis  et  on  les  mêle  en- 
semble à  sec  ;  on  les  lie  Tun  à  l'autre  avec  de  la  gomme  de  peau  de  boeuf. 

Blanc.  —  Sur  un  Ieam  de  céruse  on  met  trois  mas  et  trois /u^  (j^?  d'once) 
de  cailloux  les  plus  transparents,  qu'on  a  fait  calciner  avant  de  les  amener  à 
l'état  de  poussière  impalpable. 

Vert,  —  Le  vert  foncé  se  fait  en  mettant  sur  un  Ieam  de  céruse  trois  mas  et 
trois  fuen  de  poudre  de  cailloux  avec  un  mas  de  tom-hia-pien  ou  battitures  de 
cuivre  jaune. 

Jaune.  —  Le  Jaune  se  fait  en  mettant  sur  un  Ieam  de  céruse  trois  mas  et 
trois  fuen  de  poudre  de  cailloux,  et  un  fuen  huit  ty  à  deux  fuen  cinq  ]y 
(■  «Vt  d*once)  de  rouge  pur  n'ayant  point  encore  été  mêlé  à  de  la  céruse. 

Bleu.  —  Un  Ieam  de  céruse,  trois  mas  [et  trois  fuen  de  poudre  de  cailloux 
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sèment  colorés  par  quelques  centièmes  d'oxydes  colorants  dis^ 
sous, 

3®  La  composition  du  cristal  est,  en  général,  peu  variée,  la 
coloration  toujours  légère,  et  c'est  cette  légèreté  de  ton,  ainsi 
que  la  vivacité  de  la  nuance,  qui  donne  aux  porcelaines  chi- 
noises leur  harmonie  et  leur  richesse  caractéristiques. 

Â?  Ces  émaux  sont  colorés  par  l'oxyde  de  cobalt,  l'oxyde  de 
cuivre  à  l'état  de  bioxyde,  l'or,  tous  corps  facilement  solubles 
dans  les  flux  vitreux,  et  d'une  préparation  très-simple. 

A  ces  nuances  les  Chinois  joignent  du  jaune  par  l'antimoine 
et  du  blanc  opaque,  tantôt  à  base  d'étain,  tantôt  à  base  d'acide 
arsénique,  qu'ils  mélangent  aux  autres  émaux,  comme  ils 
mêlent  ces  derniers  entre  eux  pour  obtenir  des  nuances  variées 
en  quelque  sorte  à  l'infini,  mais  qu'il  est  toujours  possible  de 
décomposer  et  de  ramener  aux  cinq  composés  élémentaires  sui- 
vants :  bleu  par  l'oxyde  de  cobalt,  bleu  ou  vert  par  l'oxyde  de 
cuivre,  rose  par  l'or,  jaune  par  l'oxyde  d'antimoine. 

Si  nous  ajoutons  à  ces  émaux  l'oxyde  de  cobalt  très-impur, 
qui,  sous  couverte,  donnera  toujours  du  bleu,  ce  même  oxyde 
mêlé  à  la  céruse  pour  le  faire  adhérer  avec  la  couverte,  et 
former  du  noir;  de  l'oxyde  de  fer  calciné  qui,  mêlé  à  de  la  cé- 
ruse ou  du  fondant,  donne  des  rouges  de  fer  mats  ou  brillants, 
clairs  ou  foncés,  enfin  de  l'or,  qu'on  fait  adhérer  par  l'addition 
d'un  dixième  de  céruse,  nous  pourrons  nous  faire  une  idée 
complète  des  moyens  qui  constituent  toutes  les  ressources  du 
décorateur  chinois. 

5®  Les  émaux  sont  appliqués  à  l'eau,  quelquefois  avec  de  la 
dissolution  de  gomme  de  peau  de  bœuf. 

et  deux  ly  d'azar,  forment  uu  bleu  foncé  qui  tire  sur  le  violet.  On  peut  mettre 
Jusqu'à  huit  ly  d'azur. 

Vert  clair.  —  Le  mélange  de  vert  et  de  blanc  dans  les  proportions  d'un 
leam  de  vert  pour  deux  leam  de  blanc  fait  un  vert  d'eau  très-clair. 

Vert-jaune.  —  Deux  leam  de  vert  foncé  et  un  leam  de  jaune  donnent  le 
vert  kou-lou  qui  ressemble  à  la  couleur  des  feuilles  fanées. 

Noir.  —  Le  noir  se  fait  avec  l'azur  mis  un  peu  épais  et  délayé  dans  la  colle 
de  peau  de  bœuf.  On  recouvre  ensuite  avec  du  blanc  les  endroits  peints.  Ce 
blanc»  pendant  la  cuisson,  s'incorpore  dans  le  noir,  de  mémo  que  le  vernis 
ordinaire  s'incorpore  dans  le  bleu  de  la  porcelaine  commune. 
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Nous  attribuons  à  la  composition  particulière  des  couvertes 
de  la  Chine  la  possibilité  de  les  recouvrir  de  matières  vitreuses 
de  la  nature  des  émanXy  sans  que  ces  dernières  écaillent.  Nous 
avons  indiqué  dans  notre  Premier  Mémoire  la  composition  de 
ces  couvertes,  et  ce  ne  peut  être  qu'à  cette  cause  qu'on  peut 
attribuer  la  différence  d'aspect  que  présentent  les  porcelaines  de 
la  Chine  et  du  Japon,  et  les  produits  européens.  Une  couverte 
purement  feldspathique  se  refuse  généralement  à  Tapplication 
des  émaux. 

Dans  un  Troisième  Mémoire  (1)  j'ai  fait  connaître  les  couleurs 
toutes  particulières  aux  porcelaines  de  Chine  et  du  Japon  qui  ont 
bien  évidemment  été  appliquées  sur  biscuit.  En  les  regardant 
de  près,  on  voit  qu'elles  sont  tressaillées  et  que  les  tressaillures 
très-fines  forment  un  réseau  dont  les  mailles  sont  très-rappro- 
chées  :  ce  caractère  n'appartient  pas  généralementaux couvertes 
cuites  à  très-haute  température.  L'analyse  de  ces  couleurs  per- 
met de  constater  dans  leurs  compositions,  indépendamment  de 
la  matière  colorante  bleue,  jaune  ou  verte,  une  assez  forte  pro- 
portion d'oxyde  de  plomb.  Ces  matières  colorantes  sont  donc  de 
véritables  émaux;  ils  sont  plus  ou  moins  durs  et  doivent  être 
classés  parmi  les  couleurs  de  demi-grand  feu. 

1^  Des  couleurs  de  demi-grand  feu.  Ces  couleurs,  dont  nous  nous 
occuperons  d'abord,  sont  peu  variées  :  on  y  distingue  du  violet, 
du  bleu-turquoise,  du  jaune  et  du  vert. 

Le  jaune  et  le  vert  sont  principalement  réservés  pour  les 
vases,  les  potiches,  etc. 

Le  violet  et  le  turquoise  se  remarquent  particulièrement  sur 
ces  pièces  décoratives  représentant  des  chimères  aux  formes 
bizarres  et  contournées. 

Nous  eussions  voulu  présenter  ici  des  analyses  bien  exactes 
de  la  composition  de  ces  couleurs,  mais  nous  avons  dû  y  re- 
noncer :  lorsqu'on  cherche  à  détacher  de  semblables  fonds  de 
la  pâte  qui  en  est  couverte,  la  tressaillure  fait  séparer  des  éclats 
qui  entraînent  une  portion  plus  ou  moins  notable  de  l'excipient. 
L'analyse  ne  donne  alors  que  la  composition  d'uu  mélange 

(1)  Travaux  scitniifiques  d'Ebelmen,  1. 1.,  p.  431.  Gauthier- Villars. 
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dans  lequel  Talumine  est  étrangère  et  la  proportion  de  la  silice 
fortement  altérée  ;  nous  avons  dû  nous  abstenir  de  toute  ana- 
lyse quantitative.  Il  nous  a  paru  sufQsant  de  mettre  hors  de 
doute  la  nature  du  principe  colorant;  une  analyse  qualitative 
nous  a  semblé  répondre  d'une  manière  satisfaisante  au  but  que 
nous  nous  étions  proposé. 

Nous  avons  constaté  : 

1»  Que  la  couleur  bleu-turquoise  était  donnée  par  l'oxyde 
de  cuivre  dissous  dans  un  cristal  alcalin  peu  plombeux  ; 

2^  Que  la  couleur  verte  était  fournie  par  Toxyde  de  cuivre 
maintenu  dissous  dans  un  cristal  chargé  d'oxyde  de  plomb  ; 

3^  Que  la  couleur  violette  provenait  de  la  dissolution,  dans 
un  cristal  plus  ou  moins  plombeux,  d'une  quantité  notable 
d*oxyde  de  manganèse  légèrement  cobaltifère.  Il  est  probable 
encore  ici  qu'on  fait  usage  de  l'oyde  de  manganèse  impur  que 
nous  avons  fait  connaître  sous  le  nom  de  thsing-hoa-liao  ; 

A""  EnQn,  que  la  couleur  jaune  était  due  à  remploi  de  l'anti- 
moine lorsque  le  jaune  est  opaque  et  clair,  à  la  dissolution  de 
quantités  notables  d'oxyde  de  fer  lorsque  la  teinte  du  jaune  est 
ocreuse  et  bistrée. 

Nous  n*avons  pas  tenté  de  reproduire  les  tons  dont  il  est 
question.  Nous  sommes  convaincus  que  quelques  essais  par 
synthèse  conduiraient  immédiatement  à  l'imitation  complète 
de  ces  sortes  de  produits;  nous  ajouterons  que  l'un  de  nous  a 
fait  depuis  quelque  temps  des  couleurs  fusibles  qu'il  est  facile 
d'appliquer  sur  le  biscuit  des  porcelaines  de  Sèvres.  Mais 
comme  elles  cuisent  à  basse  température,  elles  diffèrent  consi- 
dérablement des  couleurs  analogues  préparées  par  les  Chinois  ; 
d'ailleurs,  il  entre  du  borax  dans  leur  composition.  Les  dosages 
auxquels  nous  avons  donné  la  préférence  pourraient  toutefois 
servir  de  point  de  départ.  On  pourrait  bien  évidemment  sup- 
primer le  borax  et  diminuer  l'oxyde  de  plomb  en  ajoutant  du 
nitre  ;  ces  modifications  rapprocheraient  sans  doute  ces  cou- 
leurs des  couleurs  de  la  Chine. 

La  lettre  du  P.  d'Ëntrecolles  donne  des  procédés  pour  faire 
les  fonds  de  demi-grand  feu  verts,  bleus,  violets  et  jaunes  ;  elle 
transmet  aussi  la  composition  d'un  blanc  qui  ne  renferme  pas 
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d'arsenic  ni  d'étain.  On  peut  croire  dès  lors  quMI  s'agit  d'une 
recette  pour  préparer  un  émail  fusible  à  bassse  température  ; 
mais  dans  cette  dernière  prescription  l'oxyde  de  plomb  est  cer- 
tainement trop  considérable  ;  c'est  la  porcelaine  qui  donne  le 
blanc  ;  car  la  glaçure  est  transparente  :  ce  n'est  plus  alors  une 
couverte  ;  c'est  un  véritable  vernis. 

2®  De  quelques  couleurs  dures  de  grand  feu.  On  a  fait  remar- 
quer que,  dans  les  couleurs  qui  précèdent,  l'oxyde  de  plomb 
entre  comme  élément  indispensable;  s'il  manque  complètement 
dans  toutes  les  couleurs  qui  vont  suivre,  si  dans  quelques-unes 
il  se  trouve  quelques  centièmes  de  l'oxyde  de  ce  métal,  ce  ne 
peut  être  que  comme  éMment  accidentel  :  dans  le  plus  grand 
nombre  des  cas,  il  n'y  en  a  pas  même  des  traces. 

On  range,  en  général,  les  couleurs  de  grand  feu  employées 
par  les  Chinois  en  deux  groupes  distincts.  Dans  l'un  on  réunit 
toutes  les  matières  colorantes  uniformes  de  composition, 
quoique  la  couleur  puisse  varier  d'un  point  à  l'autre,  par  suite 
d'influences  secondaires  résultant  du  milieu  dans  lequel  la  pièce 
a  pu  cuire.  En  général  encore,  ces  couleurs  sont  obtenues  au 
moyen  de  l'application  de  glaçures  colorées  dans  la  masse  et 
posées  par  immersion  ou  arrosement;  toutefois  on  ne  trouve 
nulle  part  d'indication  positive  révélant  d'une  manière  cer- 
taine que  la  méthode  de  l'immersion  soit  pratiquée  en  Chine. 
Ce  sont  des  tons  analogues  à  ceux  que  nous  connaissons  en 
France  sans  le  nom  de  fonds  par  immersion. 

Dans  l'autre  groupe,  on  place  quelques  tons  obtenus  par  l'ap- 
plication, faite  au  moyen  du  pinceau,  de  matières  colorées,  soit 
sur  un  fond  coloré  dans  la  masse,  soit  sur  de  la  couverte  inco- 
lore. On  cite  quelques  exemples  de  peintures  faites  de  la  sorte 
par  application  sous  couverte.  On  les  appelle  couleurs  mixtes. 

Couvertes  colorées.  On  a  fait  en  Chine  un  grand  nombre  de 
pièces  décorées  avec  des  couvertes  colorées  ;  on  obtient  par  cette 
méthode  simple  des  effets  variés  ;  car  on  peut,  au  moyen  de  re- 
liefs qui  sont  rendus  brillants  par  une  couche  très-mince  de 
glaçure,  obtenir  des  dessins  blancs  se  détachant  sur  un  fond  de 
couleur  plus  foncée. 
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Je  cite  parmi  ces  fonds  le  bleu  pâle  et  le  bleu  foncé  ;  le  céla- 
don. 

Parmi  les  couleurs  qui  s'appliquent  généralement  sous  une 
épaisseur  uniforme,  on  indique  le  rouge  et  ses  variétés;  un  vert- 
céladon  grisâtre,  plus  spécialement  appliqué  comme  couverte 
de  grès  cérame,  du  brun  vert-olive,  du  brun-laque  et  des 
truns-jaunes  dorés. 

Yoici  les  résultats  observés  sur  quelques-unes  de  ces  couleurs  : 
le  rouge  dit  au  grand  feu  fait  l'objet  d'une  addition  particulière 
qu'on  trouvera  plus  loin  (page  761). 

1^  Céladon.  On  donne  en  France  le  nom  de  céladon  à  ces 
couleurs  légères  qu'on  rencontre  souvent  sur  les  porcelaines 
chinoises. 

Ce  sont  des  tons  d'un  vert  clair,  tantôt  tirant  sur  le  bleuâtre, 
tantôt  sur  le  grisâtre,  mais  dans  tous  les  cas  s'harmonisant  fort 
agréablement  avec  les  ornements  en  relief  qui  décorent  les 
pièces.  Quelques  variétés  passent  au  roux  verdâtre  clair,  ou 
môme  au  roux-brun  clair;  elles  se  rapprochent  dans  ces  der- 
niers cas  du  fond  qu'on  appelle  laque  de  Chine  ;  ce  dernier  ton 
est  seulement  plus  intense. 

L'oxyde  de  chrome  est  inconnu  des  Chinois. 

La  vogue,  justement  méritée  d'ailleurs,  dont  ces  couleurs  ont 
joui  pendant  longtemps  et  dont  elles  jouissent  encore  actuel- 
lement, ont  attiré  sur  elles  l'attention  des  fabricants  français 
qui  ont  fait  leurs  efforts  pour  les  imiter.  MM.  Discry  etTalmours 
ont  fait,  par  immersion,  avec  une  petite  addition  d'oxyde  de 
chrome  dans  la  couverte  de  leur  porcelaine  dure,  des  fonds  gris- 
céladon  qui  se  rapprochent  beaucoup  des  couleurs  chinoises. 
On  fait,  depuis  1848,  à  la  Manufacture  de  Sèvres  des  porcelai- 
nes très-riches  sur  lesquelles  des  reliefs  très-habilement  mode- 
lés se  détachent  très-harmonieusement,  et  qui  imitent  parfai- 
tement les  porcelaines  du  Céleste  Empire.  C'est  encore  avec  une 
addition  d'oxyde  de  chrome  qu'on  obtient  cette  imitation  en  co- 
lorant non  plus  la  couverte,  mais  la  pâle  elle-même. 

Jusqu'à  ce  jour,  on  ignorait  complètement  à  quelle  matière 
colorante  était  due  la  coloration  propre  aux  porcelaines  céladon; 
et  comme  nous  avons  vu,  dans  le  Mémoire  qui  précède,  que 
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Toxyde  de  chrome  est  inconnu  des  Chinois,  au  moins  comme 
matière  colorante  Titriûable,  il  nous  a  paru  de  quelque  intérêt 
de  vérifier  si,  dans  le  cas  qui  nous  occupe,  le  chrome  est  en 
effet  la  matière  utile. 

J'ai  réuni,  pour  faire  au  moins  l'analyse  qualitative  de  la  gla- 
çure,  un  assez  grand  nombre  de  fragments  de  porcelaines  de 
la  Chine  recouvertes  de  ce  fond. 

J'ai  constaté  de  la  sorte  des  différences  importantes  entre  les 
fonds  variés  que  j'avais  examinés  ;  les  uns  étaient  colorés  par 
de  l'oxyde  de  cuivre  à  l'état  de  bioxyde,  les  autres  par  de  l'o- 
xyde de  fer.  Enfin  dans  un  échantillon,  mais  dans  un  seul,  j'ai 
trouvé  de  Toxyde  de  fer  avec  des  traces  d'oxyde  de  chrome. 

Céladon  de  cuivre.  Une  atmosphère  réductrice  est  nécessaire 
pour  maintenir  au  minimum  d'oxydation  la  matière  colorante. 
Dans  une  atmosphère  oxydante,  au  contraire,  ou  toute  colora- 
tion disparatt,  si  la  volatilisation  du  métal  a  été  possible,  ou  bien 
la  coloration  est  verdâtre,  si  la  matière  colorante  a  pu  rester  en 
quantité  notable.  Dans  cette  hypothèse,  quelques  échantillons  de 
céladon,  je  ne  dis  pas  tous,  seraient  des  rouges  manques  ou  des 
verts  de  cuivre  assez  pauvres  en  coloration.  C'est  dans  cette 
classe  de  céladon  qu'il  convient  de  placer  tous  ces  vases,  tous 
ces  tabourets  ou  bancs  pour  jardins,  ces  balustrades,  etc.,  que 
les  Chinois  exécutent  en  grès  cérame. 

J'indique  à  l'appui  de  ce  que  j'avance  plusieurs  exemples  de 
coloration  céladon  que  nous  avons  obtenus  dans  nos  recherches 
expérimentales  sur  la  reproduction  du  rouge  de  cuivre.  Nous 
citerons  encore  le  fait  très-remarquable  d'un  fragment  de  por- 
celaine vert  d'eau,  ou  céladon  grisâtre,  qui  laissait  parfaitement 
apercevoir  dans  la  cassure  une  couche  rouge  opaque,  analogue 
à  la  cire  à  cacheter,  en  contact  immédiat  avec  la  pâte.  L'in- 
fluence d'une  atmosphère  oxydante  s'était  fait  sentir  seulement 
à  la  surface^  qui  de  rouge  était  devenue  verdâtre. 

Céladon  de  fer.  Nous  avons  pu  détacher  quelques  gouttelettes 
d'une  couverte  céladon  dans  laquelle  il  n'y  avait  que  l'oxyde  de 
fer  sans  oxyde  de  chrome  et  sans  oxyde  de  cuivre.  La  teinte 
était  très-fine,  légèrement  verdâtre. 

Nous  avons  trouvé  dans  celte  couverte  : 
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Silice 72,00 

Alumino 6,00 

Oxyde  de  fer 3,50 

Chaux 10,40 

Alcalis 9,10 

100,00 

Celte  composition  présente  une  assez  grande  analogie  avec 
celle  de  certains  verres  à  pivette,  qui  ont  de  même  une  légère 
coloration  verdâtre  d'aigue-marine.  Ce  serait  principalement 
à  celte  variété  de  couverte  colorée  qu'il  conviendrait  d'appli- 
quer le  mot  chinois  de  tang-tsing-yeou  ;  la  prescription  donnée 
par  M.  Stanislas  Julien,  dans  sa  traduction  du  manuscrit  chi- 
nois, serait  exacte;  on  recommande,  pour  faire  cette  couleur,  de 
prendre  du  yeou-hoe  et  du  tse-kin-chi,  c'est-à-dire  du  feld- 
spath, de  la  chaux  et  une  terre  ferrugineuse.  Il  est  Irès-vraisem- 
bable  d'admettre  que  la  coloration  qui  se  produit  dans  ce 
mélange  est  particulière  au  silicate  de  chaux  et  de  fer,  et  que 
la  nuance  bleuâtre  se  développe  sous  Tinfluence  de  l'atmo- 
sphère réductrice,  en  maintenant  le  ferau  minimum  d'oxydation. 

Un  fait  nous  a  frappés  dans  l'examen  que  nous  avons  fait 
des  céladons  clairs  qui  ne  renferment  ni  cuivre  ni  chrome  : 
c'est  qu'il  n'est  pas  rare  de  voir  sur  la  même  pièce  le  fond  cé- 
ladon associé  par  places  à  des  touches  de  rouge  par  le  cuivre, 
et  comme  les  taches  rouges  sont  disposées  à  propos  ou  sur  des 
draperies  ou  sur  des  accessoires,  il  n'est  pas  à  penser  que  ce  soit 
le  hasard  qui  les  a  fait  apparaître,  et  qu'elles  résultent  d'une  ré- 
duction partielle  et  capricieuse.  Dans  cette  circonstance,  le 
fond  rouge  et  le  fond  céladon  s'accommodent  donc  parfaite- 
ment du  même  feu  et  se  développent  également  dans  les  mê- 
mes conditions,  et  c'est  aussi  le  cas  de  rappeler  ce  que  nous 
avons  déjà  dit,  que  la  silice  en  très-grande  proportion  peut 
ramener  et  maintenir  au  minimum  d'oxydation  les  oxydes  de 
fer  et  de  cuivre,  lorsque  ces  principes  ne  lui  sont  présentés 
que  sous  des  quantités  très-faibles. 

Qu'arriverait-il  si  la  composition  qui  nous  occupe  cuisait  dans 
une  atmosphère  oxydante?  La  teinte  passerait  au  roux,  et  s*il 
y  a  plus  d'oxyde  de  fer  que  n'en  a  donné  l'analyse  précédente, 


NOTES  ET  ADDITIONS.  751 

on  doit  obtenir  un  ton  chaud  à  peine  verdâtre.  On  retrouve 
toutes  ces  nuances  dans  les   produits  chinois,    et  si  même . 
l'oxyde  de  fer  est  en  proportion  un  peu  forte,  on  peut  passer 
des  céladons  au  brun-laque  dans  une  atmosphère  oxydante,  au 
vert-olive  ou  vert-bouteille  dans  une  atmosphère  réductrice. 

Céladon  de  chrome.  Un  seul  échantillon  de  céladon  nous  a 
paru  contenir  de  Toxyde  de  chrome  ;  et  comme  il  y  avait  du  fer, 
nous  supposonsque  la  pegmatite  ou  le  pétrosilex  employés  comme 
fondant,  pouvaient  contenir  quelques  particules  accidentelles  de 
fer  chromé.  On  a  rencontré  cette  matière  dans  plusieurs  roches, 
et  dans  ces  derniers  temps  on  a  constaté  la  présence  du  chrome 
dans  certains  micas.  Quoi  qu*il  en  soit,  nous  regardons  comme 
tout  à  fait  exceptionnelle  la  coloration  en  vert  par  le  chrome 
dans  les  couvertes  chinoises. 

Il  nous  parait  résulter  des  faits  qui  précèdent,  que  la  fabri- 
cation de  la  Chine  doit  beaucoup  au  hasard  ;  une  même  cou- 
verte conduit  à  des  résultats  différents  dans  des  circonstances 
variées,  et  d'ailleurs  des  essais  empiriques  ont  pu  seuls  faire 
découvrir  la  plupart  des  fonds  que  nous  cherchons  à  imiter. 

2*  Brun  vert-olive.  L'observation  que  nous  venons  de  faire 
s'applique  d'une  manière  complète  aux  couleurs  que  nous  allons 
examiner  maintenant,  et  qui  sont  formées  simplement  par 
le  mélange  de  plus  ou  moins  de  terres  ferrugineuses  man- 
ganésiennes  ou  cobaltifères  à  de  la  couverte  blanche  toute 
préparée. 

C'est  probablement  au  brun  vert-olive  que  les  Chinois  don- 
nent le  nom  de  teou-se-yeou.  C'est  évidemment  une  couverte 
colorée  qui  ne  présente  pas  toujours  le  môme  ton,  que  la  com- 
position de  l'atmosphère  du  four  peut  faire  varier,  et  qui  sera 
plus  ou  moins  verdâtre  ou  plus  ou  moins  noire,  suivant  la  com- 
position propre  des  matériaux  employés  à  sa  confection,  et  les 
proportions  dans  lesquelles  ces  mêmes  éléments  auront  été 
mélangés.  En  raison  de  ces  circonstances,  on  peut  classer  dans 
le  même  groupe  tous  les  fonds  décrits  dans  l'ouvrage  Thien- 
kong-khat'Wej  dont  on  doit  la  traduction  à  M.  Stanislas  Julien 
le  savant  orientaliste,  et  qui  sont  incrits  sous  les  noms  de  long- 
fsiouen-yeou  et  de  loU'kuin-yeou.  Les  résultats  des  analyses  qui 
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suivent  sont  complètement  d'accord  avec  ce  que  nous  avons 
pu  comprendre  dans  les  descriptions  émanées  du  pays  môme 
de  la  Chine. 

Nous  avons  trouvé  dans  ces  couleurs,  comme  matières  colo- 
rantes, de  l'oxyde  de  fer,  de  Toxyde  de  manganèse  et  de 
l'oxyde  de  cobalt,  mais  mélangés  dans  des  proportions  varia- 
bles, suivant  la  nuance  de  la  couverte  que  nous  examinions. 
Ces  résultats  sont  conformes  aux  notions  qu'on  trouve  dans  les 
ouvrages  chinois. 

En  eflPet,  Thang-ing^  dans  l'ouvrage  cité  plus  haut,  dit  qu'on 
prend,  pour  composer  ces  fonds,  du  tchun-pé-t/eou,  c'est-à-dire 
de  la  couverte  blanche  ordinaire  que  nous  avons  dit  être  un 
mélange  de  cendres  et  de  petrosilex  ;  et  des  proportions  varia- 
bles, suivant  la  teinte  qu'on  désire  obtenir,  de  tse-kin-chi  et  de 
thsing-hoa-liao. 

Ce  mot  huiriy  qui  flgure  sous  le  nom  lou-kuin-yeou,  paraît 
désigner  la  localité  de  laquelle  proviennent  les  minerais  de  man- 
ganèse cobaltifère.  Ceux  que  nous  avons  décrits  dans  la  deuxième 
partie  de  ce  mémoire  provenaient  du  Tunnan.  Dans  sa  descrip- 
tion de  l'histoire  de  la  fabrication  de  la  porcelaine  de  Chine, 
Thang-ing  se  sert  des  mots  kinkuin,  sm-kuin  et  hoa-kuin  pour 
dénommer  la  matière  que  nous  avons  fait  connaître  comme 
oxyde  de  manganèse  cobaltifère  sous  le  nom  de  thsing-hao-liao. 
Le  tse-kin-chi,  d'après  l'usage  qu'on  en  fait  pour  obtenir  la 
couleur  nommée  laque,  doit  être  une  terre  ocreuse.  Nous  allons 
revenir  sur  sa  composition  probable. 

3^  Laque.  Nous  n'avons  pas  d'incertitude  ici  sur  le  nom  véri- 
table donné  en  Chine  au  brun-laque.  C'est  ce  qu'on  nomme 
ise-kin-t/eou,  que  M.  Stanislas  Julien  traduit  par  couverte  cou- 
leur d'or  bruni.  C'est  le  fond  laque  des  fabricants  de  Paris.  La 
description  du  P.  d'Entrecolles,  relative  à  ces  fonds,  est  d*une 
exactitude  parfaite.  Il  indique  très-bien  comment  on  exécute, 
sur  ces  fonds,  les  réserves,  qui  permettent  d'obtenir  des  cartels 
à  dessins  bleus,  etc.  Le  procédé  même,  à  l'aide  duquel  on  pré- 
pare cette  couleur,  est  tellemement  précis,  que  nous  ne  saurions 
conserverie  moindre  doute  sur  la  synonymie  du  mot  tse-kin-chi^ 
qui  désigne  la  substance  origine  de  la  couleur.  Ce  nom  s^appli- 
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que  évidemment  à  une  terre  ferrugineuse,  et  bien  que  nous 
n'ayons  pu  Texaminer  isolément,  faute  de  matière^  il  est  facile 
de  la  reconnaître  à  ses  caractères  physiques.  Nous  avons  déjà 
dit  que  toutes  les  colorations  dans  lesquelles  elle  intervient, 
même  en  très-petites  quantités,  s'expliquent  aisément  en  ac- 
ceptant la  composition  que  nous  lui  attribuons. 

Le  fond  laque  de  la  Chine  présente,  comme  les  couleurs  que 
nous  avons  étudiées  précédemment^  certaines  différences  dans 
les  nuances  qui  lui  sont  propres  :  tantôt  il  est  clair,  tantôt  il  est 
foncé,  souvent  il  est  bronzé.  Ces  différences  tiennent  évidem- 
ment aux  proportions  du  tse-kin-chi  qui  entrent  dans  la  compo- 
sition du  fond  et  beaucoup  encore  aux  influences  des  gaz  qui 
l'enveloppent  pendant  la  cuisson  :  une  atmosphère  oxydante 
parait  convenir  pour  donner  de  la  chaleur  à  la  nuance  de  cette 
couverte. 

On  sait  qu'en  France  on  a  parfaitement  imité  cette  couleur  en 
ajoutant  à  la  couverte  blanche  ordinaire  beaucoup  d'oxyde  de 
fer.  M.  Brongniart  indique^  comme  donnant  de  bons  résultats, 
la  composition  suivante  : 

Couverte 75,00 

Oxyde  de  fer 25,00 


100,00 


On  fait  fondre  et  on  applique  sur  la  porcelaine  déjà  cuite  en 
couverte.  Nous  ferons  remarquer  que  sur  les  porcelaines  de  la 
Chine,  c'est  une  couverte  colorée  dans  la  masse  et  non  pas  une 
couleur  appliquée  sur  la  poterie  déjà  cuite. 

4''  Bleus.  Nous  avons  fait  connaître,  dans  ce  qui  précède, 
p.  733,  la  matière  cobaltifère  qui  fournit  aux  Chinois  leur  cou- 
leur bleue  sous  couverte;  nous  avons,  à  l'occasion  de  l'examen 
de  cette  substance,  qui  est  un  minerai  de  manganèse  cobalti- 
fère, fait  connaître  l'usage  qu'on  en  fait  en  Chine  pour  obtenir 
ces' colorations  sous  glaçures  si  répandues  chez  les  peuples 
orientaux.  Nous  n^aurons  donc,  pour  terminer  ce  que  nous 
avons  à  dire  des  couvertes  colorées,  qu'à  démontrer,  dans  les 
couvertes  bleues,  la  présence  simultanée  de  l'oxyde  de  cobalt  et 
de  l'oxyde  de  manganèse. 

II.  48 
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C'est  en  effet  le  minerai  de  manganèse,  provenant  du  Vun-nan 
et  de  Sin-kum,  qui  sert  à  colorer  les  couvertes  des  porcelaines 
bleues.  Suivant  la  proportion  qu'on  en  ajoute  au  mélange  de 
yeou-ko  et  de  yeou-koe,  on  obtient  des  bleus  pâles  ou  foncés, 
et,  suivant  la  richesse  en  cobalt  du  minerai  dont  on  fait  usage, 
on  a  des  bleus  plus  ou  moins  violacés. 

Bleu  pâle.  D'après  Thang-ing,  dans  Vouwsi^c  Thien-kong-kai" 
wCy  les  Chinois  nomment  cette  couleur  t/ao-tsinyeou;  d'après  le 
même  auteur,  on  l'obtiendrait  en  mélangeant  du  pétrosilex,  de 
la  chaux  et  la  matière  particulière  nommée  chi-tsen-thsing.  Nous 
devons  admettre  que  cette  dernière  substance  est  coballifère, 
et  si  c'est  une  faute  d'impression  qui  a  fait  dire  dans  la  lettre 
du  P.  d'Entrecolles  tsin  pour  Isen,  ce  serait  un  verre  bleu  préa- 
lablement fondu. 

Nous  avons  trouvé  dans  une  couverte  déjà  cuite,  colorée  en 
bleu  pâle,  environ  : 

Silice 08,07 

Alumine 5,28 

Oxyde  de  cobalt 2,0;i 

Oxyde  de  manganèse 4,52 

Chaux 10,01 

Magnésie traces. 

Alcalis 10,09 

Oxyde  de  fer traces. 

100,00 

Nous  avons  encore  constaté,  dans  un  autre  échantillon,  de 
l'oxyde  de  cobalt  sans  oxyde  de  manganèse,  ce  qui  porterait  à 
croire  que  le  bleu  ne  provient  pas  exclusivement  du  tsîng- 
hao-liao  ;  il  y  avait  un  peu  d'oxyde  de  plomb. 

Bleu  foncé.  On  le  nomme  (se-t/ising-yeou ;  il  nous  a  paru 
complètement  inutile  d'en  faire  l'analyse.  Nous  avons  néan- 
moins voulu  vérifier  si  la  présence  de  la  chaux  dans  les  couvertes 
de  porcelaines  blanches  ou  colorées  est  aussi  générale  que 
nous  Tavons  admis. 

Une  attaque  sur  de  la  couverte  provenant  d'une  goutte  bleu 
foncé  réunie  dans  la  gorge  d'un  vase,  a  mis  hors  de  doute,  dans 
ce  cas  encore,  l'existence  d'une  fortç  proportion  de  chaux.  On 
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a  fait  naître,  dans  la  liqueur  débarrassée  de  la  silice  et  des 
substances  précipitables  par  Tammoniaque,  un  fort  dépôt 
d'oxalate  de  chaux. 

BleU'Violei,  Cette  couverte  colorée  s'obtient  par  l'addilion 
du  minerai  de  manganèse  cobaltifëre  à  la  couverte  blanche  : 
c'est  probablement  celle  nuance  que  le  Chinois  Thang-Ing  dé- 
signe sous  le  nom  de  tse^se-yeou.  Il  entre  dans  sa  composition 
du  sy-chy-mo,  c'est-à-dire  de  la  poudre  de  silex,  et  du  chi- 
tsen-lhsing;  cependant  la  synonymie  de  cette  couleur  ne  nous 
parait  pas  pouvoir  être  garantie  à  cause  de  l'incertitude  qui 
resle  encore  sur  la  véritable  nalure  du  chi-tsen-thsing. 

Toutefois  nous  croyons  qu'il  entre  du  manganèse  dans  la 
coloration  de  cette  couverte,  car  sur  certaines  pièces  à  fond 
bleu,  dans  les  parties  déclives,  comme  aux  cols  renversés  par 
exemple,  où  la  couverte  est  moins  épaisse,  la  couleur  est  plus 
violelte  que  bleue. 

5°  Noirs.  Lorsqu'on  examine  attentivement  la  manière  dont 
les  noirs  ont  été  obtenus  sur  porcelaine  de  Chine,  on  voit  que 
tous  ne  sont  pas  faits  par  la  même  méthode.  Dans  quelques  cas, 
le  noir  est  le  résullat  d'une  épaisseur  considérable  d'une  cou- 
verte colorée  dans  la  masse  ;  dans  l'autre,  c'est  par  la  superpo- 
sition de  plusieurs  couleurs  de  tons  difTcrents  que  la  teinte  a 
pris  une  intensité  qui  la  fait  paraître  noire. 

On  désigne,  en  Chine,  sous  les  noms  de  ou-mten  et  oukviy  les 
noirs  appliqués  au  grand  feu  sur  la  porcelaine.  Dans  sa  pre- 
mière lettre,  le  P.  d'Entrecolles  dit  que  la  porcelaine  noire  a 
aussi  son  prix  et  sa  beauté,  qu'on  la  nomme  ou-mien,  qu'elle 
est  plombée  et  que  l'or  lui  donne  un  nouvel  agrément.  On 
l'obtient  en  mêlant  trois  parties  d'azur,  c'est-à-dire  de  thsing- 
hoa-liao,  avec  sept  parties  de  couverte  ordinaire  qu'il  nomme 
pé-yeou  ;  les  essais  apprennent  au  juste  quel  doit  être  le  mé- 
lange, selon  la  nuance  plus  ou  moins  foncée  qu'on  désire 
obtenir.  Il  est  évident  pour  nous,  d'après  ce  que  nous  venons 
de  dire,  que  ce  noir  tient  à  la  fois  du  bleu  qu'on  nomme  tse-se- 
yeou  ou  tse-thsing-yeouy  et  de  la  couleur  vert-olive  que  nous 
avons  appelée  long'i'swuen-yeou ;  il  n'est  pas  nécessaire  alors 
de  choisir  du  thsing-hoa-liao  de  la  nàeilleure  qualité.  Dans  sa 
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seconde  lettre,  le  P.  d*Entrecolles  revient  sur  cette  prépara- 
tion ;  il  donne  le  dosage  du  noir  qu'il  appelle  ou-kin,  et  dans 
la  composition  duquel  entre,  indépendamment  des  éléments 
cités  ci-dessus,  du  tse-kin,  espèce  de  terre  commune  jaunâtre, 
qui  donne,  celle  avec  le  yeou-ko,  les  cendres  de  fougères  et  la 
chaux,  la  couverte  tse-kin-yeou,  c'est-à-dire  couleur  d*or 
bruni,  couleur  de  bronze  ou  couleur  feuille  morte.  Ces  descrip- 
tions jettent  de  la  lumière  sur  les  aperçus  que  nous  avons  déjà 
présentés,  et  confirment  ce  que  nous  avons  dit. 

Nous  avons  essayé  quelques  échantillons  de  noir  obtenu  par 
coloration  dans  la  masse;  nous  y  avons  trouvé  du  fer,  du 
manganèse,  du  cobalt,  de  la  cbaux,  de  l'alumine,  de  la  silice  et 
des  alcalis,  conformément  aux  indications  transmises  par  le 
P.  d'EntrecoUes.  Ces  résultats  sont  également  d'accord  avec 
les  notions  qu'on  pourrait  déduire  de  la  traduction  du  livre 
chinois  de  Thang-ing. 

Couleurs  mixtes. 

1°  Noirs,  En  regardant  de  près  les  colorations  noires  que 
nous  offrent  les  porcelaines  de  la  Chine,  on  distingue  encore 
clairement  que  le  noir  est  souvent  produit  par  la  superposition 
de  la  couverte  bronze  tse-kin-yeou  sur  du  bleu  chin-lan,  appli- 
quée soit  uniformément  comme  un  fond,  soit  par  places  sous 
forme  de  linéaments  pour  former  dessin  ;  il  est  donné  quel- 
quefois aussi,  par  le  système  inverse,  c'est-à-dire  par  l'applica- 
tion d'une  couche  de  tse-se-yeou  sur  la  porcelaine  mise  en 
couverte  tse-kin-yeou. 

Par  l'une  ou  l'autre  de  ces  deux  méthodes,  on  peut  faire 
apparaître  des  dessins  noirs  se  détachant  sur  un  fond  d'une 
autre  couleur.  Dans  le  cas  de  la  superposition  du  tse-kin  sur 
le  bleu,  on  remarque  généralement  quelques  parties  comme 
métallisées  :  dans  ce  cas,  le  noir  se  détache  sur  un  fond  bronze 
ou  écaille,  bronze  s'il  n'y  a  pas  beaucoup  de  tse-kin-chi  dans  la 
couverte^  écaille  si  l'on  a  fait  addition  à  la  couverte  ordinaire 
d'un  peu  de  tse-kin-chi  et  de  moins  encore  de  thsing-hoa-liao. 
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Le  dernier  procédé  doit  donc  être  préféré  pour  obtenir  un 
fond  noir  bien  pur. 

2"  Fonds  divers  tachetés.  Le  musée  céramique  de  Sèvres  pos- 
sède un  vase  d'une  teinte  noire  criblée  de  taches  jaunes.  Le 
principe  de  cette  coloration,  dont  l'effet  parait  rappeler  celui 
qu'on  obtient  par  les  fonds  soufflés,  nous  a  paru  le  résultat 
d'un  tour  de  main  particulier,  dans  lequel  l'élément  chimique 
n'entre  pour  rien  ;  le  fond  nous  a  semblé  le  brun  vert-olive, 
long-t'siouen-yeou,  très-chargé  de  matières  colorantes,  appli- 
qué sur  des  porcelaines  à  surfaces  rugueuses  et  criblées  de 
grains  formant  peau  de  chagrin;  la  couleur  amassée  dans  les 
creux  forme  le  noir,  le  jaune  étant  donné  par  la  couleur  mise 
sous  une  faible  épaisseur  sur  les  aspérités.  Ce  résultat  serait 
analogue  à  ce  que  donnent  les  émaux  ombrants. 

3°  Bouges  et  bleus  soufflés.  Quant  aux  pièces  soufflées,  nous 
n'avons  rien  à  dire  de  leur  composition.  Le  P.  d'EntrecolIes 
décrit  la  manière  de  faire  le  rouge  et  le  bleu  soufflés;  le  rouge, 
qu'il  nomme  tchou!-hong,  est,  dit-il,  beaucoup  plus  difficile  à 
faire  réussir  que  le  bleu.  Les  observations  que  nous  avons 
présentées  sur  le  tse-hong-yeou  confirment  ce  fait. 

Nous  terminerons  ici  l'examen  que  nous  nous  étions  proposé 
de  faire  des  porcelaines  chinoises.  Il  est  évident  quil  y  a  dans 
la  fabrication  du  Céleste-Empire  et  dans  celle  du  Japon  bien 
des  procédés  qui  permettent  d'établir  des  produits  intéressants, 
originaux  et  très-recherchés  dont  nous  n'avons  rien  dit.  Ces 
procédés  ne  présentent  que  des  modifications  matérielles  aux 
procédés  plus  généralement  mis  en  usage  ;  ces  modifications 
•étant  principalement  du  ressort  de  la  technologie,  nous  n'avons 
pas  cru  devoir  nous  y  arrêter.  Nous  ne  devions  pas  perdre  de 
yue  que  notre  travail  avait  pour  but  spécial  de  faire  connaître 
la  nature  chimique  des  matériaux  employés  par  les  Chinois, 
tant  dans  la  fabrication  que  dans  la  décoration  de  leurs  porce- 
laines. Nous  avons  déjà  dit  combien  nous  regrettions  de  n'avoir 
pu,  faute  de  matières  convenablement  choisies,  réunir  pour  les 
couvertes  colorées  des  notions  aussi  certaines  que  celles  que 
nous  avons  présentées  au  sujet  des  couleurs  de  moufle. 

Quoi  qu'il  en  soit^  nous  souhaitons  bien  vivement  que  la 
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fabrication  européenne,  s'inspirant  des  belles  poteries  que  les 
Chinois  nous  ont  léguées,  fasse  encore  de  nouveaux  progrès, 
et  que  les  colorations  au  grand  feu  soient  étudiées  au  point  de 
vue    de  l'industrie.   Déjà  MM.  Discry  et  Talnoiours  à    Paris, 
MM.  Fouques  et  Arnoux  à  Toulouse,  M.  Halot  à  Limoges,  ont 
présenté  des  résultats  satisfaisants.  Mais  nous  croyons  qu'on 
peut  arriver  à  plus  de  variété  :  si  Ton  peut  cuire  à  volonté, 
comme  nous  le  croyons  possible,  dans  des  atmosphères  oxy- 
dantes, dans  des  atmosphères  réductrices  ou  môme  dans  des 
atmosphères  neutres,  on  triplera  par  cela  seul  les  ressources 
que  les  silicates  métalliques  colorés  doivent  offrir  à  la  décora- 
tion. Et  si  la  température  à  laquelle  on  cuit  aujourd'hui   les 
porcelaines  européennes  était  trop  élevée,  les  analyses   que  ce 
travail  renferme  prouveraient   la  possibilité    d'augmenter  la 
fusibilité  de  la  pâte  et  celle  des  glaçures  par  une  addition  de 
chaux.  Enfin,  les  connaissances  que  nous  possédons  en  chimie 
et  qui  nous  donnent,  sur  les  Chinois,  une  si  grande  supériorité, 
permettent  d'espérer  qu'on   trouvera   bientôt,  dans  l'emploi 
d'une  foule  de  procédés  nouveaux,  des  éléments  assez  puissants 
pour  régénérer  la  porcelaine  dure  européenne. 

Ces  lignes,  écrites  et  imprimées  en  1855  (1),  n'ont  pas  été 
sufûsamment  connues  des  fabricants.  Le  rôle  de  la  Manufacture 
est  donc  tracé  maintenant  :  procéder  par  voie  de  synthèse,  et 
mettre  sous  les  yeux  du  public  de  nouveaux  produits.  Les 
pâtes  attendries,  les  couvertes  plus  fusibles  sont  à  l'étude,  et 
tout  fait  espérer  que  prochainement  l'État  produira  des  porce- 
laines en  tout  point  analogues  à  celles  que  fournissent  les 
peuples  de  l'Orient  (2). 

I^éjà,  je  puis  affirmer  que  sur  les  porcelaines  modiGées,  on 
acquiert  la  possibilité  d'appliquer  les  émaux  en  relief  et  des  dé- 

(l)  Recueil  des  travaux  scientifiques  d'Ebelben,  t.  I,  p.  4S5. 

(?)  On  lit  dans  le  registre  des  procès-verbaux  des  conférences  de  la  Manu- 
facture de  Sèvres,  à  la  date  du  12  août  1873  :  «  M.  Salvetat  présente  à  la 
Cl  conférence  les  premiers  essais  d'une  pâte  de  porcelaine  dure  modifiée, 
t  offrant  l'avantage  de  recevoir  en  couverte  les  émaux  de  la  pâte  tendre. 

«  Monsieur  l'administrateur  engage  M.  Salvetat  à  poursuivre  activement 
Cl  ces  essais,  et  décide  que  cette  pâte  portera  le  nom  de  son  auteur.  (Procès- 
Terbaux  de  1864  à  1876,  p.  60.) 
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corations  bien  plus  brillantes  que  sur  les  porcelaines  ordinaires, 
comme  peintures  diverses  et  fonds  de  couleurs  variées.  Ces 
études  ont  été  commencées  antérieurement  à  1873. 


XI. 


D'une  nouvelle  méthode  de  préparer  l'oxyde  de 

cobalt  pour  les  arts. 

(Tome  H,  page  528.) 

• 

On  importe  en  France,  depuis  trente-cinq  ans,  un  oxyde  de 
cobalt  dont  l'emploi  est  très-avantageux  en  raison  du  bas  prix 
auquel  on  le  livre.  Cet  oxyde,  qui  ne  contient  comme  matière 
étrangère  qu'un  peu  de  silice,  est  très-colorant^  et  peut  entrer 
immédiatement  dans  la  préparation  d'un  grand  nombre  de  cou- 
leurs. Pour  les  bleus  de  moufle  cependant,  il  faut  le  transformer 
en  carbonate,  ce  qui  s'opère  avec  la  plus  grande  facilité  en  le 
faisant  dissoudre  dans  Tacidechlorbydrique  bouillant  et  le  pré- 
cipitant par  le  carbonate  de  soude,  comme  il  est  dit  page  5^6. 

L'oxyde  de  cobalt  brut,  tel  que  le  livrent  MM.  Evans  et  Askin 
(de  Birmingham),  est  un  produit  accidentel  delà  préparation  du 
nickel.  Voici,  d'après  M.  Louyet,  la  méthode  employée  très  en 
grand  pour  effectuer  la  séparation  de  ces  deux  métaux. 

Le  minerai  traité  provient  de  Hongrie;  il  consiste  principale- 
ment en  sulfarséniures  métalliques,  et  renferme  habituellement 
6  p.  iOO  de  nickel  et  3  p.  100  de  cobalt;  cependant  ces  propor- 
tions sont  assez  variables. 

On  mélange  ce  minerai  avec  une  petite  quantité  de  carbonate 
de  chaux  et  de  spath  fluor,  et  on  chauffe  le  tout  au  rouge-blanc 
dans  un  four  à  réverbère  ;  la  masse  fond  à  cette  température 
élevée;  on  obtient  un  spelss  fluide  d'apparence  métallique  ainsi 
qu'une  scorie  qui  surnage  et  qu'on  enlève  à  Taide  d'un  ringard. 
On  fait  sortir  la  masse  fluide  par  une  ouverture  pratiquée  dans  le 
fourneau,  on  Tarrose  pour  la  concasser  avec  facilité,  et  on  la 
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brise  en  morceaux.  L'expérience  a  prouvé  que  si  la  scorie  est  de 
couleur  mate,  elle  contient  du  fer  ;  si,  au  contraire,  sa  surface 
est  noire  et  brillante,  elle  n'en  renferme  pas.  La  masse  métalli- 
que est  broyée  en  poudre  très-fine  que  l'on  calcine  ensuite  au 
rouge  vif  dans  un  four,  en  graduant  la  chaleur  pour  éviter  la  fu- 
sion, et  brassant  continuellement.  11  se  volatilise  une  grande 
quantité  d'acide  arsénieux.  L'air  a  libre  accès  dans  la  masse  ;  elle 
s'oxyde  et  diminue  de  poids.  La  calcination,  qui   dure   douze 
heures  environ,  est  continuée  jusqu'à  ce  qu'il  ne  se  dégage  plus 
de  fumée  blanche.  Le  résidu  de  la  calcination  est  traité  par  l'acide 
chlorhydrique  qui  le  dissout  presque  entièrement  ;  la  liqueur 
est  étendue  d'eau,  puis  on  ajoute  un  lait  de  chaux  et  de  Tliy- 
pochlorite  de  chaux  ;  il  se  forme  un  précipité  de  fer  et  d'arsenic 
que  Ton  rejette  après  l'avoir  lavé.  L'hypochlorite  de  chaux  per- 
oxyde le  fer  et  facilite  sa  précipitation  par  la  chaux. 

On  fait  passer  dans  la  liqueur  un  courant  d'acide  sulfhydrîque 
lavé,  produit  à  l'aide  du  sulfure  de  fer  et  de  l'acide  sulfurique 
étendu  ;  on  fait  ainsi  affluer  le  gaz  dans  la  solution  jusqu'à  ce 
qu'elle  en  soit  saturée.  On  arrête  le  courant  gazeux  lorsqu'on 
ajoutant  de  l'ammoniaque  liquide  à  une  petite  quantité  de  la  li> 
queur  filtrée,  il  se  forme  un  précipité  noir  ;  s'il  n'y  avait  pas  un 
excès  d'acide  sulfhydrique,  le  précipité  produit  par  l'ammonia- 
que serait  vert.  Le  gaz  sulfhydrique  détermine  dans  la  liqueur 
la  formation  d'un  précipité,  on  lave  celui-ci,  et  comme  il  est  un 
peu  soluble,  on  fait  passer  de  nouveau  le  courant  de  gaz  sulfhy- 
drique dans  les  eaux  de  lavage  ;  le  précipité  est  rejeté.  On  pré- 
cipite ensuite  le  cobalt  à  l'aide  d'une  solution  d'hypochlorite  de 
chaux  ;  le  précipité,  lavé,  séché,  puis  calciné  au  rouge,  est  com- 
sidéré  comme  sesquioxyde  de  cobalt;  on  le  livre  en  partie  au 
commerce  sous  cette  forme;  une  autre  partie  est  chauffée  au 
rouge-blanc;  l'oxyde  ainsi  traité  perd  de  son  poids  tout  en  aug- 
mentant de  densité,  et  on  le  vend  comme  protoxyde  de  cobalt. 

La  liqueur  d'où  le  cobalt  a  été  précipité  est  traitée  par  un  lait 
de  chaux  ;  de  cette  manière  on  précipite  le  nickel  à  l'état  d'hy- 
drate. Cet  hydrate  est  lavé,  séché  et  calciné  au  rouge;  mêlé  en- 
suite avec  du  charbon,  on  le  réduit  à  l'état  de  nickel  en  gru- 
meaux par  l'action  d'une  forte  chaleur. 
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Ce  nickel  sert  à  fabriquer  l'argentan  ;  quant  à  l'oxyde  de  co- 
balt, il  est  presque  entièrement  consommé  par  les  fabriques  de 
faïence  du  StafTordshire  et  les  cristalleries. 

L'oxyde  de  cobalt  obtenu  par  cette  méthode  est  d'une  grande 
pureté  ;  il  ne  contient  que  peu  de  nickel  :  il  ne  coûte  que  4«^  francs 
le  kilog.,  prix  extrêmement  bas,  si  Ton  considère  sa  pureté. 

On  prépare  à  Gôrlitz,  en  Prusse,  de  l'oxyde  de  cobalt  très- 
pur,  en  partant  du  nitrate  de  cobalt  chimiquement  pur,  par 
calcinalion.  Le  nitrate  est  obtenu  par  Tacide  nitrique  chimi- 
quement pur  agissant  sur  le  cobalt  métallique  chimiquement 
pur  (Schuchardt);  il  coûte  iOO  fr.  le  kilogramme  sans  nickel. 

Le  nickel  métallique  est  vendu  35  francs  le  kilog.  environ. 


XII. 
Du  rouge  chinois  au  grand  feu. 

(Tome  U,  page  54G,  ligne  4.) 

C'est  ici  le  lieu  de  faire  connaître  le  résultat  de  quelques  ex- 
périences que  j'ai  faites  à  Sèvres  pour  reproduire  le  rouge  au 
grand  feu  des  Chinois.  L'analyse  m'a  conduit,  pour  deuxéchan» 
tillons  de  rouge^  l'un  uni,  l'autre  flammé,  aux  compositions 
suivantes  : 

Flamme 
Uni.         bleu  et  rouge 
(goutte  bleu). 

Silice 73,90  69,04 

Alumine 6,00  4,00 

Oxyde  de  fer 2,10  3,84 

Chaux 7,30  12,00 

Magnésie traces.  traces. 

Oxyde  de  cuivre 4,60  0,24 

Oxyde  de  cobalt 0,00  1,50 

Oxyde  de  plomb traces.  0,70 

Oxyde  de  manganèse....  traces.  2,00 

Potasse 3,00  0,60 

Soude 3,10  9,a0 

100,00        100,00 
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lAt%  émaux  rouges  et  bleus  analysés  ont  élé  soumis  à  quel- 
ques» e»Miif.  I>a  couverte  bleue  a  conseiré  sa  coloration  au 
ch/ilurneau  dans  la  flamme  oxydante,  comme  dans  la  flamme 
rédijclive. 

l^Hjr  réroail  rouge  : 

i*  Vn  fragment  de  vase  à  couverte  roûge  a  été  soumis  à  la 
t<Mnpératurc  du  grand  feu  des  fours  de  Sèvres.  L'émail  rouge  a 
nuUi  (livcrKCH  altérations  en  rapport  avec  sa  composition.  Il  a 
couU)  (H  h'(*»1  réuni  en  gouttes  tressaillées  dans  les  parties  dé- 
lîlivcN;  il  n  perdu  sa  couleur  rouge  totalement  à  la  surface,  qui 
Dut  ildvcnuo  légèrement  verdâlre  et  opaline,  en  partie  seulement 
duiiN  rinléricur,  qui  est  resté  çà  et  là  rosé  dans  quelques 
puiiitN  t\\ii\  l'éptiiNHeur  de  la  couche  avait  préservés  de  l'oxydation 
pendant  lu  (uiisHon. 

Lu  pAte,  (|ui  éluit  purfuitement  blanche,  a  pris  dans  toute  la 
suiTiU!o  exposée  ù  rinllucnce  de  l'atmosphère  du  four  une  teinte 
brunâlrc  très-prononcée  due  au  fer  qu'elle  contient.  Les  parties 
intérieures,miscs  à  nu  par  une  nouvelle  cassure,avaient  conservé 
leur  blancheur  primitive. 

2^  Un  fragment  du  môme  vase  a  élé  cuit  à  la  moufle  et  porté 
au  rouge;  après  le  démouflement,  il  avait  conservé  sa  colora- 
tion ;  les  arêtes  s'étaient  conservées  bien  vives,  il  n'y  avait  pas 
eu  de  ramollissement  au  feu  de  peinture. 

3^  L'es- ai  répété  sur  le  môme  tesson  a  été  cuit  à  la  tempéra- 
turc  (Tor  mat,  La  température  a  élé  suffisante  alors  pour  ramol- 
lir un  peu  rémail,  émousser  les  bords  de  la  cassure,  mais  insuf- 
fisante toutefois  pour  faire  adhérer  à  la  couverte  le  sable  dans 
leciuel  le  fragment  avait  été  placé  pendant  la  cuisson.  La  por- 
celaine dure  de  Sèvres,  dans  les  mômes  conditions,  ne  subit  au- 
cune modification,  aucun  ramollissement. 

On  doit  donc  admettre,  d'après  l'analyse  et  les  essais  qui  pré- 
cédent, que  la  coloration  de  Témail  en  rouge  est  due  au  pro- 
toxyde  de  cuivre  répandu  dans  la  couverte;  que  celte  couverte 
cuit  &  une  température  très-élevée,  quoique  cependant  infé- 
rieure à  celle  du  grand  feu  de  Sèvres,  peut-ôtre  égale  à  celle  du 
grand  feu  des  fours  chinois;  que  la  fusibilité  de  cette  couverte 
est  augmentée  par  la  proportion  de  la  chaux  dont  la  quantité 


NOTES  ET  ADDITIONS.  7G3 

varie  et  dont  nous  avons  constaté  la  présence,  Ëbelmcn  et  moi, 
dans  toutes  les  couvertes  des  porcelaines  de  la  Chine. 

Les  tentatives  que  j'ai  faites  jusqu'à  ce  jour  pour  obtenir  cette 
couleur  ont  d'ailleurs  confirmé  les  données  qui  précèdent.  Je 
n*ai  plus  qu'à  déterminer  à  présent,  pour  arriver  à  des  résultats 
complets,  les  conditions  de  cuisson  des  pièces  recouvertes  de 
l'émail  rouge.  Toutefois  j'ajouterai  que  je  n'ai  pas  recherché  la 
présence  de  l'oxyde  d*étain  dans  cette  couleur  ;  elle  peut  faci- 
liter la  fixité  du  protoxyde  de  cuivre  et  devenir  la  cause  de 
l'espèce  d'opacité  que  présentent  les  rouges  chinois  flammés  de 
bleu. 

J'ai  admis  comme  composition  de  la  couverte  rouge: 

Contenant  : 

Sable  d'Aumont 38,00          Silice 76,00 

Feldspath 50,00         Alumine 7,75 

Craie 12,00          Cliaux  et  magnésie 6,08 

Peroxyde  de  enivre 0,00          Potasse  et  soude 3,72 

100,00         Oxyde  de  cuivre 6,00 

100,00 

On  est  forcé,  dans  ce  dosage,  d'exagérer  la  quantité  du  métal 
colorant,  du  cuivre,  à  cause  de  sa  volatilité  dans  une  atmosphère 
réductive.  Cet  émail  est  aussi  plus  dur  que  la  couverte  de  Chine, 
mais  celte  condition  est  indispensable  pour  éviter  les  tressail- 
lures.  On  doit  môme,  pour  éviter  plus  facilement  ce  défaut,  com- 
poser différemment  la  pâte  en  la  rendant  plus  fusible,  c'est-à- 
dire  en  rapprochant  sa  composition  de  celle  des  porcelaines  de 
la  Chine.  La  pâte  qui  suit  donne  d'assez  bons  résultats  : 

Pâte  de  service  définie..      80     . 
Feldspath  pour  couverte.      20     ) 

La  pâte  de  service  définie  ne  peut  convenir  pour  les  pièces  à 
couverte  rouge;  les  conditions  d'enfumage  pour  développer  la 
coloration  du  cuivre,  pour  l'amener  et  le  maintenir  à  l'état  de 
protoxyde  s'opposent  au  tirage  du  four,  et  la  pâte  ordinaire  ne 
cuit  que  difficilement.  Si  l'on  cherche  à  la  rendre  transparente, 
il  faut  perdre  la  couleur  rouge  et^  par  l'excès  du  feu,  la  cou- 
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verte  même  durcie  comme  celle  que  j'ai  donnée,  coule  et  se 
déplace. 

J'ai  obtenu,  en  rétrécissant  simplement  la  cheminée  d'un 
petit  four,  des  pièces  rouges  faites  avec  la  pâle  attendrie  ;  la 
couverte  ne  tressaille  pas,  ce  qui  est  rare,  même  sur  des  pièces 
de  la  fabrication  chinoise. 

J'ai  déposé,  dans  les  collections  du  Musée  céramique,  divers 
échantillons  à  l'appui  de  ces  essais.  Sur  l'un  d'eux,  on  a  disposé, 
en  or,  une  frise  cuite  et  brunie.  Je  ne  connais  aucune  pièce  de 
la  Chine  qui  ait  reçu  sur  le  rouge  ou  de  l'or  ou  toute  autre 
couleur. 

EnOn,  des  échantillons  de  porcelaine  rouge  au  grand  feu,  faits 
à  Sèvres,  reglacés  avec  du  verre  bleu  de  cobalt,  ont  donné  des 
teintes  violacées  et  bleues  analogues  à  celles  des  vases  flammés 
des  Chinois. 

Depuis  l'époque  de  ces  premiers  essais,  j'ai  fait  de  nouvelles 
tentatives,  en  opérant  différemment  :  1°  en  opérant  par  voie  de 
réduction  sur  des  composés  dans  lesquels  le  cuivre  était  primi- 
tivement  à  l'état  de  silicate  de  peroxyde  de  cuivre;  2®  en  plon- 
geant la  porcelaine  cuite  dans  un  bain  de  verre  coloré  en  rouge 
par  le  protoxyde  de  cuivre. 

En  examinant  attentivement  les  porcelaines  de  Chine,  on  peut 
croire  en  effet  que  les  trois  principes  qui  servent  de  base  à  ces 
diverses  méthodes,  étaient  pratiquées  dans  ces  pays  lointains. 

Je  poursuis  ces  recherches  pour  lesquelles  je  prends  date  dès 
ce  jour  par  ce  premier  énoncé  :  des  spécimens  des  résultats 
obtenus  sont  conservés  dans  le  laboratoire  de  Sèvres. 


XIII. 

De  la  détermination  des  couleurs.  —  Table  chroma- 
tique hémisphérique  de  M.  Ghevreul. 

(Tome  n,  page  550,  ligne  27.) 

On  doit  à  M.  Chevreul  une  méthode  nouvelle  de  déterminer 


NOTES  ET  ADDITIONS.  765 

et  de  déGnir  les  couleurs;  nous  sommes  malheureusement 
éloignés  du  moment  où  cette  nomenclature  précise  prévaudra 
non-seulement  dans  la  science,  mais  même  dans  l'industrie,  sur 
toutes  les  dénominations  arbitraires  en  usage  dans  les  labora- 
toires et  dans  les  ateliers. 

Dans  cette  méthode  toutes  les  couleurs  sont  rapportées  à  des 
types  invariables,  disposés  dans  un  certain  ordre,  composant  ce 
que  M.  Chevreul  appelle  la  consh*uction  chromatique  hémisphé- 
rique. 

Toute  couleur,  quelle  qu'elle  soit,  est  simple  ou  composée, 
franche  ou  éteinte,  c'est-à-dire  rompue,  comme  on  le  dit  en 
peinture,  ou  rabattue,  comme  on  le  dit  en  teinture.  Voyons 
comment  on  parvient,  à  l'aide  de  la  construction  chromatique 
hémisphérique,  à  comparer  et  à  définir  les  couleurs  et  les  mo 
difications  qu'elles  reçoivent  soit  de  la  lumière  ou  de  l'ombre, 
soit  du  blanc  et  du  noir. 

Supposons  un  cercle  ;  partageons-le  en  trois  parties  égales 
par  trois  rayons.  A  l'extrémité  de  l'un  quelconque  de  ces  trois 
rayons  écrivons  rouge,  à  l'extrémité  du  rayon  de  droite  écrivons 
jaune,  enfin  à  l'extrémité  de  celui  de  gauche  écrivons  bku. 
Partageons  encore  également  chacun  des  intervalles  ainsi  formés 
par  de  nouveaux  rayons  et  inscrivons  entre  le  rouge  et  le  jaune 
orangé,  entre  le  jaune  et  le  bleu  vert,  enfin  entre  le  bleu  et 
le  rouge  violet.  Partageons  également  par  des  rayons  chacun  des 
six  espaces  obtenus  ;  nous  aurons  entre  le  rouge  et  l'orangé  le 
rouge  orangé,  entre  l'orangé  et  le  jaune  Y  orangé  jaune,  entre 
le  jaune  et  le  vert  le  jaune-vert,  entre  le  vert  et  le  bleu  le  vert- 
bleu,  entre  le  bleu  et  le  violet  le  bleu-violet,  et  entre  le  violet 
et  le  rouge  le  violet-rouge.  Nous  divisons  alors  chacun  des 
intervalles  ainsi  formés  en  six  parties  égales,  par  exemple,  en 
allant  du  rouge  au  jaune,  et  nous  remplissons  la  première  à 
partir  du  rayon  sécant  rouge  par  du  rouge,  les  cinq  autres  par 
des  mélanges  de  rouge  et  de  jaune  convenablement  composés 
pour  permettre  le  passage  insensible  et  toujours  par  équidistances 
d'une  couleur  à  sa  voisine,  les  cinq  espaces  en  question  pre- 
nant les  noms  de  1'^  rouge,  2*  rouge,  3®  rouge,  4®  rouge  et 
5*"  rouge,  et  ainsi  de  suite  pour  les  autres. 
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Le  cercle  pritnitir  se  trouve  doni;  Tormé  par  soixante -douïe 
parties  angulaires  égales,  ayant  toutes  leur  angle  le  plus  aigu 
sur  le  cenlre  du  cercle,  et  invariablement  dénommées.  On  con- 
çoit que  toute  couleur,  simple  ou  composée,  mais  pure,  fran- 
che, c'est-à-dire  sans  mélange  de  gris,  se  trouvera  forcément 
correspondre  à  l'un  quelconque  des  soixante-douze  types  pri- 
milifs,  si  elle  n'est  pas  comprise  entre  deux  lypes  consécutifs. 

Mais  toutes  les  couleurs  pures  ne  sont  pas  également  inten- 
ses; la  puissance  de  la  coloration  peut  Cire  atténuée  par  dti 
blanc.  La  hauteur  sera  indiquée  par  la  distance  de  cette  cou- 
leur au  cenlre  du  cercle,  et  voici  comment.  On  a  marqué  sur 
l'un  quelconque  des  rayons  qui  séparent  les  soixante-douzi: 
nuances  vingt  points  ég:ilement  espacés,  et  par  ces  vingt 
points  on  fait  passer  vingt  circonférences  qui  divisent  en  vingt 
et  un  espaces  toutes  les  bandes  angulaires  correspondantes  aux 
soixante-douze  nuances.  Pour  remplir  chacune  de  ces  divisions, 
on  suppose  chacune  des  nuances  dégradées  de  telle  façon  que, 
le  centre  étant  blanc,  le  premier  espace  est  légèrement  teinté, 
le  deusième  un  peu  plus,  le  troisième  encore  davantage,  jus- 
qu'au dernier  ou  vingtième,  qui  est  près  du  noir.  Toutes  ces 
couleurs  dégradées  sont  encore  également  équidislantes  au  point 
de  vue  de  l'effet  qu'elles  produisent  sur  l'tEil.  L'ensemble  de  la 
dégradation  s'appelle  gamme  ou  dégradalion  ;  les  parties  de  celle 
gamme  se  nomment  tum.  Le  ton  compris  entre  la  première  et 
deuxième  circonférence  se  nomme  le  premier  ton,  celui  entre 
la  deuxième  et  la  troisième  circonférence  se  nomme  le  deuxième  ^ 
ton,  et  ainsi  de  suite. 

Les  couleurs  rabattues  sont  de  même  définies  au  moyen  i 
types  ou  de  normes  qui  s'établissent  avec  non  moins  de  facilité.  ' 
Supposons,  en  effet,  qu'on  ait  placé  sur  chacune  des  gammes  . 
préparées  dans  le  cercle  chromatique,  comme  nous  venons  da  ^ 
l'indiquer,  un  quart  de  cercle  perpendiculaire  au  phn  du  ceï-] 
cle,  ayant  mSme  cenlre,  sur  lequel  sont  tracées  des  circonr6<4 
renccs  en  nombre  égal  et  de  même  rayon  que  celles  qui  déli4 
mitent  les  Ions  de  toutes  les  gammes.  Supposons  aussi  quâ  CM 
quart  de  cercle  soit  partagé  en  dix  parties  égales  par  des  rajooi 
équidistants.  On  obtient  pour  tous  les  Ions  de.  chaque  gamin 
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dix  espaces  qu'on  remplit  du  ton  qui  leur  correspond,  modifié 
pour  le  premier  par  ^  de  noir,  pour  le  second  par  ^  de  noir, 
pour  le  troisième  par  ^  de  noir  et  ainsi  de  suite  jusqu'au  der- 
nier ou  {§,  qui  est  le  noir,  dont  la  dégradation  donne  aussi  vingt 
gris  normaux,  le  noir  étant  le  vingt-unième  ton. 

Pour  l'exécution  pratique  de  la  construction  chromatique 
hémisphérique,  on  la  réduit  en  dix  cercles  chromatiques.  Le 
premier  cercle  chromatique  comprend  toutes  les  gammes  pures 
et  franches,  depuis  le  ton  qui  présente  la  couleur  la  plus  intense 
jusqu'au  ton  le  plus  voisin  du  blanc  ;  le  deuxième  cercle  chro- 
matique contient  toutes  les  gammes  rabattues  par  ^  de  noir;  le 
troisième  renferme  les  gammes  rabattues  par  ^  de  noir,  et  ainsi 
de  suite. 

Cela  posé,  veut-on  définir  et  dénommer  une  couleur  don- 
née ?  S'il  s'agit  d'une  couleur  franche,  on  cherchera  sur  la  table 
des  couleurs  franches  à  quelle  nuance  elle  peut  appartenir,  si 
elle  est  simple,  rouge,  jaune  ou  bleue,  si  elle  est  composée, 
avec  quel  type  elle  se  confond.  La  nuance  trouvée,  on  détermi- 
nera facilement  le  ton  conforme  à  l'échantillon,  en  parcou- 
rant la  dégradation  depuis  le  ton  le  plus  clair  jusqu'au  ton  le 
plus  foncé.  Enfin,  si  la  couleur  est  rabattue,  on  la  déterminera 
avec  la  même  facilité,  en  comparant  l'échantillon  avec  les  pre- 
mier, deuxième,  troisième,  quatrième,  dixième  cercles  ;  on 
verra  ainsi  quelle  est  la  fraction  de  noir  qui  la  rabat. 

On  comprend  tout  de  suite  que  la  première  condition  à  la- 
quelle doit  satisfaire  la  table  chromatique  typique,  c'est  d'être 
complètement  inaltérable;  la  seconde,  c'est  de  pouvoir  être  éta- 
blie partout  avec  une  concordance  parfaite. 

Or,  pour  répondre  à  la  première  condition,  il  n'y  a  guère 
jusqu'à  ce  jour  que  les  couleurs  vitrifiées  qui  puissent  présen- 
ter un  ensemble  suffisant  de  couleurs  durables.  Les  essais  de 
coloration  que  j'ai  faits  à  Sèvres  pour  établir  le  premier  cercle 
chromatique  de  M.  Ghevreul  démontrent  qu'il  est  possible  au- 
jourd'hui, avec  les  seules  ressources  du  peintre  de  porcelaine, 
de  faire  soixante-une  gammes  des  soixante-douze  dont  se  com- 
pose la  table.  Les  douze  nuances  comprenant  les  3*^,  4®,  8" 
violet-rouge,  le  rouge,  les  1",  2«,  3",  4®  et  5®  rouges,  le  rouge 
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orangé,  le  !•'  et  le  2*  rouge  orangé  n'ont  pu,  jusqu'à  ce  jour,, 
élre  faits  en  couleurs  vitriûables.  C'est  une  lacune  qu'il  est  diffi- 
cile de  combler  aujourd'hui,  mais  c'est  la  seule. 

Quant  à  l'établissement  et  à  la  reproduction  de  la  table,  en 
quelque  lieu  que  ce  soit,  les  bases  qui  précèdent  étant  établies» 
M.  Chevreul  les  a  rendus  réalisables  à  l'aide  de  la  détermination 
exacte  de  quelques  couleurs  invariables  qui  se  retrouvent  par- 
tout avec  leur  intensité  comme  avec  leur  pureté  ;  ces  couleurs 
sont  prises  dans  le  spectre  solaire.  Il  a  aussi  facilité  ce  travail 
en  dénommant,  d'après  sa  méthode,  ceux  des  corps  chimique- 
ment purs  qu'il  est  facile  de  retrouver  ou  de  transporter  partout. 


XIV. 
Du  gris  de  platine. 

(Tome  II,  page  552,  ligne  32.) 

Il  faut  ajouter  aux  recettes  indiquées  comme  pouvant  four- 
nir du  gris,  le  platine  métallique.  J'ai  appelé  depuis  trente 
années  l'attention  des  chimistes  sur  l'emploi  de  ce  corps,  que 
son  infusibilité,  son  inaltérabilité  sous  l'influence  de  la  plupart 
des  agents  chimiques,  môme  à  la  température  élevée  du  grand 
feu  de  four,  aurait  dû  déjà  recommander. 

Lorsque  l'on  mélange  à  i  partie  de  platine  en  poudre, 
3  parties  de  fondant  composé  de  minium  3,  sable  i,  borax 
fondu  -J,  on  obtient  un  gris  d'un  ton  un,  des  meilleures  quali- 
tés pour  la  peinture  sur  porcelaine  et  dont  il  est  facile  de  com- 
prendre la  supériorité  sur  les  autres  gris  employés  jusqu'à  ce 
jour. 

Toutes  les  fois  que  des  oxydes  de  fer  et  de  cobalt,  ou  de 
cobalt,  de  fer,  de  manganèse  ou  de  cuivre,  se  trouvent  en  pré- 
sence, en  quantité  un  peu  notable,  en  contact  avec  une  matière 
siliceuse  capable  de  se  fondre  à  la  température  à  laquelle  on 
l'expose,  la  couleur  du  composé  multiple  qui  résulte  de  la  fu- 


NOTES  ET  ADDITIONS.  769 

sioD  est  noire,  que  l'oxyde  de  cobalt  soit  à  l'état  bleu  ou  non, 
que  le  fer  soit  rouge  ou  brun  dans  le  mélange  primitif.  Cette 
proposition  est  vraie,  même  pour  les  températures  élevées  des 
fours  à  cristaux,  comme  pour  celles  plus  élevées  encore  des 
fours  de  verrerie. 

C'est  sur  ces  réactions  connues  de  tous  les  chimistes,  qu'est 
fondée  la  préparation  des  gris  et  des  noirs  généralement  em- 
ployés pour  peindre  les  porcelaines  dures  et  tendres,  les  cris- 
taux, les  verres,  etc.  On  en  modifie  la  nuance  et  l'intensité  en 
variant  les  proportions  respectives  des  oxydes  de  cobalt,  de  fer, 
de  zinc,  et  en  augmentant  la  proportion  du  fondant  dit  aux  gris 
dont  j'ai  donné  la  composition  plus  haut,  pour  atténuer  le  ton 
de  la  couleur,  pour  obtenir  des  gris  de  plus  en  plus  clairs. 

Or,  les  bleus  se  font  avec  des  oxydes  de  cobalt  et  de  zinc,  et  ces 
couleurs  sont  d'autant  plus  vives  que  les  oxydes  employés  ren- 
ferment moins  d'oxyde  de  fer. 

Les  rouges  sont  fournis  par  l'oxyde  de  fer,  les  ocres  par 
l'oxyde  de  fer  et  l'oxyde  de  zinc,  et  ces  nuances  sont  d'autant 
plus  pures,  que  les  oxydes  de  fer  et  de  zinc  sont  eux-mêmes 
plus  dépouillés  d'oxydes  étrangers,  comme  ceux  de  cuivre  et  de 
manganèse. 

Il  est  donc  bien  évident  que,  lorsque  l'artiste  veut  rompre  du 
bleu,  du  rouge  ou  de  l'ocre,  et  qu'il  y  môle  du  gris  ou  du  noir 
que  met  à  sa  disposition  la  palette  actuelle,  il  fait  un  mélange, 
dans  des  proportions  qu'il  ignore,  d'oxydes  de  fer,  de  cobalt  et 
de  zinc,  dont  la  couleur  est  noire  et  dont  il  ne  peut  prévoir  ni 
l'intensité  ni  la  nuance  qu'avec  une  très-grande  habitude;  et 
d'ailleurs,  comme  le  ton  après  la  cuisson  n'est  nullement  celui 
qu'il  a  appliqué  sur  sa  peinture,  puisque  le  ton  bleuâtre  et  le 
ton  rouge  sont  altérés  et  peuvent  même  disparaître  entièrement, 
il  ne  peut  donner  à  sa  peinture  crue  l'aspect  qu'elle  prendra 
quand  le  vernis  sera  développé  par  le  feu.  Il  faut  que  le  peintre 
travaille  au  jugé,  qu'il  mette  son  œuvre  en  harmonie  en  voyant 
sa  peinture,  non  comme  elle  est  réellement,  mais  telle  que  la 
cuisson  doit  la  développer. 

C'est  là  un  inconvénient,  un  inconvénient  fort  grave,  surtout 
dans  la  peinture  des  figures,  dans  la  reproduction  sur  porce- 
IK  49 
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laine  des  tableaux  des  grands  maîtres,  où  il  importe  d'arriver  à 
la  dernière  perfection  (1). 

Le  gris  de  platine  n'oflre  aucun  de  ces  inconvénients  ;  comme 
il  ne  renferme  pas  d'oxyde  de  cobalt,  il  peut  très-bien  servir  à 
rompre  les  rouges  et  les  ocres  sans  qu'on  ait  à  craindre  qu'il 
communique  aux  ombres,  par  Teffet  de  la  cuisson,  une  trop 
grande  vigueur.  Comme  il  ne  contient  pas  d'oxyde  de  fer,  on  ne 
doit  pas  craindre  qu'en  le  mélangeant  avec  les  bleus,  il  les  fasse 
noircir  au  delà  de  ce  qu'on  veut  obtenir  ;  il  n'entre  dans  le  mé- 
lange que  pour  le  ton  qui  lui  est  propre,  et  qu'il  conserve,  avant 
comme  après  la  cuisson. 

Considéré  sous  le  rapport  de  sa  fabrication,  c'est  une  cou- 
leur facile  à  faire  et  à  reproduire,  toujours  identique  comme 
composition  et  comme  nuance.  On  prépare  facilement  le  pla- 
tine en  poudre  ;  il  suffit  de  précipiter  une  solution  de  chlorure 
de  platine  par  du  sel  ammoniac  en  excès,  et  de  chaufifer  jusqu'il 
l'évaporation  complète  de  ce  dernier  sel  ;  on  obtient  ainsi  le  pla- 
tine en  poudre  grise,  qu'on  peut  mêler  immédiatement  au  fon- 
dant dans  la  proportion  indiquée  plus  haut,  et  qui  se  laisse 
facilement  broyer. 

Le  platine  n'est  pas  le  seul  métal  qui,  employé  dans  ce  sens, 
fournirait  une  couleur  utile.  Tous  les  métaux  qui  l'accompagnent 
ordinairement  dans  sa  mine  pourraient,  comme  lui,  réduits  en 
mousse,  servir  au  même  usage  et  avec  la  même  supériorité  sur 
les  gris  composés  de  cobalt  et  de  fer. 

J'ai,  dans  ce  but,  essayé  le  palladium  et  le  ruthénium.  Le 
palladium  donne  un  gris  plus  pâle  ;  le  ruthénium,  un  gris  plus 
roux  que  celui  de  platine. 


(1)  Une  expérience  bien  simple  met  du  reste  en  évidence  les  résultats  que 
J'émets  ici  :  sur  une  plaque  de  porcelaine  dure,  blanche,  on  applique  un 
fond  de  couleur  bleue,  étendue  sous  forme  de  bande,  on  fait  cuire;  en  tra- 
vers, on  applique  une  nouvelle  couche  de  couleur  rouge  également  en  bande, 
et  l'on  fait  cyire  de  nouveau  ;  après  la  cuisson,  les  parties  isolées  des  bandes 
sont  bleues  ou  rouges,  mais  la  surface  où  les  bandes  se  croisent  et  sont  su- 
perposées  est  d'un  gris  qui  peut  aller  jusqu'au  noir  en  intensité,  et  qui  ne 
participe  ni  du  ton  bleu  ni  du  ton  rouge.  Le  résultat  est  le  même,  quelle 
que  soit  la  couche  appliquée  la  première  ;  la  nuance  varie  suivant  l'épaisseur 
des  bandes  et  le  feu  auquel  elles  ont  été  cuites. 
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Depuis  longtemps  déjà,  M.  Frick  avait  indiqué  Tusage  du 
sesquioxyde  d*iridium  comme  pouvant  fournir  un  noir  su- 
périeur à  tous  les  noirs  connus.  M.  Malaguti,  à  la  Manufac- 
ture nationale  de  Sèvres,  a  vérifié  les  données  de  M.  Frick; 
en  1845,  j'avais  livré,  pour  le  service  de  Sèvres,  une  centaine 
de  grammes  de  gris  d'iridium,  dont  les  qualités  purent  être 
-mises  en  relief  par  un  usage  journalier. 

Le  gris  de  platine  est  appelé  à  remplacer  avantageusement 
ce  dernier.  Son  prix  est  moins  élevé,  sa  nuance  plus  agréable, 
et  sa  préparation  moins  difficile.  Il  est  aussi  beaucoup  plus  ré- 
pandu, et  depuis  un  an  environ  qu'on  s'en  sert,  l'expérience  a 
pu  faire  prononcer  sur  sa  véritable  valeur.  Aussi  est-il  entré 
définitivement  dans  la  palette  de  la  Manufacture  de  Sèvres;  il 
est  inscrit  sous  le  n*  9.  P.  Gris  de  platine. 


XV 
Poteries  égyptiennes.  —  Bleu  et  vert  égsrptiens. 

(Tome  II,  page  S62,  ligne  15). 

Les  anciens  ont-ils  connu  la  porcelaine  dure.  On  est  à  peu 
près  d'accord  aujourd'hui  quant  à  la  nature  des  produits  de 
l'antique  Egypte.  Les  figurines  qu'on  trouve  dans  tous  les  tom- 
beaux de  Thèbes,  par  exemple,  ne  sauraient  ôtre  confondus 
avec  la  porcelaine  telle  qu'on  la  définit  aujourd'hui.  Toutes  les 
analyses  qu'on  a  faites  à  Sèvres,'  à  différentes  époques,  sont 
très-probantes  à  cet  égard. 

La  nature  très-siliceuse  de  la  pâte  s'accommode  parfaitement 
bien  d'un  vernis  silico-alcalin,  qu'il  est  facile  de  colorer  en  bleu 
ou  bleu  verdâtre  très-agréable.  H.  Brongniart  rappelle  qu'au- 
cun essai  n'a  encore  été  fait  ni  à  Sèvres  ni  ailleurs.  J'ai  entrepris 
de  combler  cette  lacune,  et  j'ai  composé  d'après  la  mélhode 
mise  en  pratique  dans  cet  établissement  des  pâtes  égyptiennes 
définies.  J'ai  fait  surmouler  une  petite  figurine  et  j'ai  constaté 
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la  diniculté  très-grande  de  façonner  cette  pâle  soit  par  mou- 
lage Koit  par  coulage.  Les  chiffres  suivants  donnent  la  compo- 
iiition  à  laquelle  je  me  suis  arrêté  : 

CorrMpondant  à 

HMn 82               Silice 93.0 

Argllo  (lo  Dreux 7              Alumine 4.0 

<-«rlH)iuto  do  chaux. .. .      4               Chaux 3.0 

l*nKi"»tit" 10                Alcali O.S 

Il  ont  vraisemblable  que,  comme  je  l'ai  dit,  ces  figurines,  de 
ttiAnio  (|U0  les  carreaux  arabes  qui  présentent  tant  d'analogie 
avof  TON  mrnus  objets  et  les  ornements  tels  que  scarabés,  etc., 
qu'on  ronoonlro  dans  les  mômes  conditions  d'antiquité,  étaient 
rallo*!  iMi  loH  Noulptant  dans  des  grès  naturels,  encore  tendres 
par  Muiln  do  la  consorvation  de  leur  eau  de  carrière  (i). 

H\  \\\\\  fond  pour  fournir  un  verre   limpide 

Stthlu 900 

Curhonato  du  soude 400 

(îrain 100 

Oxydu  do  cuivre  noir 135 

011  oliliiMil  uno  glaçure  qui  s'accorde  parfaitement  avec  la  pâte 
(loiil  j'ai  (loiMK^  la  romposition  plus  haut,  et  qui  présente  suivant 
la  Innipc^ralurr  h  la(|uelle  un  la  cuit,  demi-grand  feu  ou  feu  d'or, 
iHKt  l'ohirutioh  lilcuo  ou  vert  bleuâtre  identique  aux  produits 
iiH.Vplioii!i.  La  Mynlh^se  répond  donc  victorieusement  à  la  ques- 

lUHI. 

Jo  iiouni^  (railliMirs  que  ces  recherches  peuvent  être  d'une 
Hbaiu  ^ittuilo  ulililô  :  il  serait  possible  de  créer  une  variété  de 
pmcnhiinon  diSeoralives  roniArquables,  en  assemblant  sur  des 
pi(t(r.i  ili*  por(M*laino  dure  ou  française  ou  chinoise  des  parties 
liiih  n  1^1  )wUo  (^Hyplionue  ;  en  les  enchdtonnant,  on  obtiendrait  de 
jii  hiiiiit  ilnii  orneuuMits  en  relief,  anses  en  ronde  bosse,  etc.,  re- 
tiitwMli  (lu  iielio  eoloris  turquoise  que  cette  pâle  siliceuse  per- 
Mtrl  iriiliUmir  avee  la  plus  grande  facilité. 

I  h   /nii/ii  t/r»  li'ti  cMmuifuetf  t,  I^  p.  ôO(>  ot  t:  II,  p.  92. 
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XVI 

Des  rouges  de  fer  employés  dans  la  peinture  sur 

porcelaine. 

(Tome  II«  page  574,  ligne  20.) 

Il  n'est  pas  un  peintre  sur  porcelaine  qui  ne  connaisse,  au 
moins  de  nom,  les  couleurs  de  M.  Pannetier.  La  palette  de  cet 
habile  peintre  a  surtout  été  mise  en  relief  par  les  admirables 
<}opies  de  M.  Jacotot,  qui  ont  élevé  si  haut  l'art  de  la  peinture 
vitriûable.  Les  couleurs  rouges,  tirées  du  fer,  ont  principale- 
ment attiré  mon  attention,  et  j'ai  cherché,  par  l'analyse,  à  dé- 
terminer leur  composition;  il  est  résulté  de  ces  recherches  que 
le  rouge  orangé  est  rendu  plus  fixe  et  plus  vif  par  une  addition 
à  Toxyde  de  fer  ou  d'oxyde  de  zinc  ou  d'alumine,  et  que  les 
violets  de  fer  doivent  leur  intensité  et  leur  nuance  bleuâtre  à 
l'introduction  d'une  petite  quantité  d'oxyde  de  manganèse. 

Les  couleurs  de  M.  Pannetier,  tirées  du  fer,  sont  surtout  re- 
marquables par  leur  parfaite  fusion.  L'analyse  m'a  fait  recon- 
naître que,  les  quantités  d'oxyde  de  plomb  et  de  sable  restant  ce 
qu'elles  sont  dans  les  couleurs  faites  avec  les  dosages  indi- 
qués, p.  574,  une  quantité  de  l'oxyde  de  fer  des  secondes  est 
remplacée  par  son  poids  de  borax  ;  on  se  rend  immédiatement 
€ompte  de  l'influence  de  celte  substitution  sur  la  faculté  fon- 
dante de  la  couleur. 

La  différence  qui  existe  entre  les  deux  séries  de  couleurs  peut 
être  traduite  d'une  manière  plus  simple  encore.  Dans  les  cou- 
leurs de  M.  Pannetier,  le  fondant  se  compose  de  sable  I, 
borax  |  et  mine  orange  3,  composé  plus  fusible  que  celui  dans 
lequel  il  n'entre  que  borax  \.  Dans  ces  mêmes  couleurs,  on 
trouve  pour  1  d'oxyde  colorant  4  de  fondant;  tandis  que  dans 
les  autres  couleurs  on  trouve,  pour  I  d'oxyde  colorant,  seule- 
ment 3  de  fondant  ;  double  modification  qui  augmente  la  fusi- 
bilité de  la  couleur. 

J'ai  cherché  pourquoi  deux  rouges  différaient  d'éclat,  la  pu- 
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reté  chimique  étant  la  môme.  Je  crois  qu'on  acceptera  Texpli- 
cation  que  j'ai  proposée  ;  la  voici  : 

La  différence  de  nuance  qu'acquiert  Toxyde  de  fer  pur  dépend 
de  la  température  à  laquelle  on  Ta  porté.  Toutes  les  nuances 
ne  se  maintiennent  pas  à  la  môme  hauteur  ;  plus  la  température 
est  élevée,  plus  le  ton  est  vigoureux;  on  sait  que  toutes  les 
couleurs  que  prend  Toxyde  de  fer  varient  de  Torangé  au  violet, 
c'est-à-dire  qu'elles  peuvent  se  décomposer  en  jaune  rouge  et 
bleu,  couleurs  simples  qui  donnent  du  gris  plus  ou  moins 
foncé,  suivant  l'intensité  des  trois  couleurs  élémentaires.  Plus 
la  température  est  basse,  plus  il  reste  de  jaune;  plus  elle  est 
élevée,  plus  il  s'ajoute  de  bleu. 

II  me  parait  évident,  d'après  cela,  que  la  couleur  sera  d'au- 
tant plus  pure  que  l'oxyde  qui  la  produit  sera  formé  de  molé- 
cules identiques  par  la  modification  qu'elles  auront  reçue  d'une 
môme  température.  La  nuance  sera  donc  d'une  pureté  parfaite 
si  toutes  les  molécules  ont  reçu  la  température  nécessaire  pour 
la  développer,  si  aucune  n'a  reçu  un  coup  de  feu  capable  de 
la  modifier,  ou  trop  faible  qui  laisserait  du  jaune,  ou  trop  vie- 
lent  qui  augmenterait  la  dose  du  bleu. 

Le  tour  de  main  doit  donc  consister  à  ne  composer  la  couleur 
que  de  particules  d'oxyde  ayant  subi  la  môme  température.  On 
parvient  à  ce  résultat  en  n'opérant  à  la  fois  que  sur  de  petites 
quantités  et  en  agitant  constamment  la  masse.  On  arrête  le  feu 
quand  la  température  a  été  maintenue  pendant  un  temps  sufli- 
sant;  on  essaye  le  résultat  de  toutes  les  préparations  succes- 
sives, et  on  ne  réunit  que  celles  qui,  au  point  de  vue  de  la 
nuance,  offrent  une  coloration  identique,  celles  qui  affectent 
la  vue  de  la  môme  manière  ;  et  c'est  ici  qu'un  œil  bien  exercé, 
bien  sensible,  est  de  première  nécessité;  c'est  ici  que  des  études 
artistiques,  môme  sérieuses,  deviennent  le  complément  indis- 
pensable de  la  science  du  chimiste  ;  aussi,  M.  Pannetier  qui, 
depuis  longtemps  et  avec  succès,  s'était  occupé  de  peinture,  de- 
vait-il faire  parvenir  cette  fabrication  à  la  plus  grande  perfection. 

On  se  servira  certainement  un  jour  pour  préparer  les  diverses 
nuances  d'oxyde  de  fer  de  l'appareil  rotatif  au  moyen  duquel  on 
sulfure  l'outremer  vert  pour  le  transformer  en  outremer  bleu. 
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XVII 

Nouveaux  procédés  pour  obtenir  quelques  couleurs 
propres  à  peindre  la  porcelaine  dure. 

(Tome  U,  page  581,  ligne  20.) 

Quoique  le  goûl  du  jour  n'exige  plus  la  reproduction  des 
peintures  d*art  sur  porcelaine,  une  bonne  palette  est  encore 
nécessaire  pour  exécuter  les  travaux  décoratifs  qu'on  demande 
aux  artistes.  Les  conditions  de  réussite  complète  ne  sont  pas 
changées  et  on  exige  toujours  brillant,  vigueur  et  absence  de 
toutécaillage. 

On  a  cherché  depuis  1871  à  modifier  la  palette  de  Sèvres,  à  la 
simplifier,  à  éliminer  des  couleurs  qui  représentaient  des  nuan- 
ces plutôt  que  des  couleurs  mères.  Mais  la  force  de  l'habitude 
chez  nos  meilleurs  artistes  a  fait  voir  qu'il  fallait  renoncer 
à  cette  tentative,  et  il  est  résulté  du  travail  d'ensemble  auquel 
on  s'est  livré,  qu'il  y  avait  intérêt  au  contraire  à  introduire  dans 
la  palette  de  nouvelles  nuances  au  lieu  d'en  supprimer.  On  a 
de  la  sorte  ajouté  : 

Un  gris  d'iridium,  n»  9,  I. 

Un  bleu  outremer  pâle,  n<»  25,  P. 

Un  bleu  outremer  foncé,  n*  25,  F. 

Un  jaune  pour  les  chairs,  n<»  47.  2. 

Un  second  jaune  pour  les  chairs,  n<*  47, 3  ;  ce  dernier  presque 
ocreux  se  mêlant  mieux  encore  aux  rouges  que  ne  le  fait  le 
n""  47, 1.  Le  ton  du  n<^  47^  2  est  une  nuance  intermédiaire  entre 
ce  dernier  qui  est  jaune  ivoire  pâle  et  le  n<>  47,  3  qui  est  un  ocre 
pâle. 

On  a  admis  dans  la  palette  un  vert  émeraude,  n*^  32. 

Un  vert  de  cuivre,  n«  33  ou  vert  d'eau. 

Un  vert  jaune  n«  37. 

Un  vert  canard  n<>  38. 

Et  un  vert  noir  n"*  39,  N.  On  a  réclamé  enQn  plusieurs  bruns 
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analogues  aux  bnios  désignés  sous  le  nom  de  bnin  girofle  o*  74 
et  de  brun  bitume  n*  78  (108  de  Mortelè^pie}. 

Jaunes.  —  J'ai  modifié  aTanUgeuseioeal  U  composition  des 
jaunes  (foncé,  moyen  et  clair)  en  les  fmdaal  de  looles  pièces. 
Voici  comment  on  les  fait  pour  éviter  Técaillase. 

Mineorango SiO  St*  ft4ji 

Sable 240  1^  îè«> 

Acido  borique 180  IM  i$» 

Antimoniate  de  poUsse.  240  240  ?40 

Fl«)ura  de  zinc €0  M  > 

Oxyde  de  fer  rouge. ...  »  90  00 

On  mélange  et  on  fond;  on  retire  avec  les  pinces. 

Ocvêêf  bruni  y  noirs  et  gru.  —  En  conserraoït  U  distinclioD  éU- 
lilii)  Diitre  les  couleurs  proprement  dites  et  les  émaiiXy  j'ai  fait 
voir  qui!  li!H  couleurs  devaient  être  considérées  comme  on  mé- 
l/ifif/it  d'oxyde  colorant  et  de  fondant.  Partant  de  ce  principe 
i\ui^  VftMytUi  fM  d'autant  plus  résistant,  par  consignent  qnH  con* 
^f^VA  fuU^iix  %z  mïAnca  propre  qu'il  a  été  chaoié  à  pins  forte 
t*tifH$ArHiuriif  j'ai  adopté  une  méthode  générale  de  préparation 
t\u\  ^ni  tVuutt  extrême  simplicité  et  dont  j'ai  retiré  de  très- 
f(f  MOiU  nvHuinnHn,  Vax  outre,  au  lieu  de  mettre  en  présence  pour 
U)u^  iU%  ii%yU*M  composés  les  oxydes  purs  en  proportion  qnei- 
/  owiut%  J/t  M%  réagir  ces  substances  en  les  présentant  soqs  des 
pt/ittH  d/^Urrriirié»  d'après  leurs  équivalents  chîiniqnes. 

itf  ftit^iuUni  (utfuuui  exemple  les  oxydes  à  noîr«  à  gris  hlesàiie, 
t*^*  hiifttt*^  pour  Ui%  verts  et  les  bmns. 

I^/Of  Mut  Vhnyùn  &  noir  foncé  Je  fais  dissoudre  dans  iaciie 

tih  4cfiuifuUitti  tUi  fer  méuUiqae, 
In  ^'ftiïfult*jii  tnyiUi  cobalt,  440 


i**fH^  hit^fiiU  iti  rjtfftpfpné  Fe'C^CoO;  on  filtre  après  la  dtssnJo- 
'-^/'^  f^fih\fM**  \thHr  \trh*A\i\itT  ^2lt  le  carbonate  de  polastse  dK^ 
'V.*'    hf*  \4ié'.  Mi  i,u  vMttUin ;  on  ajoute  .'I  parties  de fonâana  psiur 

^yv  M^v»**  ^nyUc  avw  plut  de  fondant,  9  parties  par 
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pour  uoe  partie  d'oxyde  donne  un  très-beau  gris  bleuâtre,  n°  15. 
Yeut-on  préparer  le  jaune  d'ocre  ou  brun  jaune  n®  50.  AY, 
on  fait  dissoudre  comme  précédemment. 

Fer  métallique  560  pour  avoir  Fe'  0' 
Zinc  métallique  330  pour  avoir  Zn  O. 

L'acide  chlorhydrique  fait  dégager  de  l'hydrogène;  l'oxygène 
de  l'eau  se  porte  sur  le  métal  qui  s'oxyde  et  le  composé  formé, 
précipité  et  calciné,  représente  Fe*0',ZnO.  Cet  oxyde  avec  3  par- 
ties de  fondant  pour  I  d'oxyde  donne  la  couleur  faite  n*  50  AY. 

Pour  les  ocres  ou  brun-jaunes  clairs  on  met  plus  de  fondant. 

Pour  les  bruns  froids  ou  chauds  on  ajoute  au  composé 
Fe*0'ZnO,  m  à  volonté  d'équivalents  d'oxydes  de  cobalt  ou 
de  nickel  et  on  fait  dissoudre  comme  il  a  été  dit  précédem- 
ment. Les  bruns  dans  lesquels  il  entre  du  nickel  sont  plus 
chauds  que  ceux  dans  lesquels  on  combine  le  cobalt. 

Cette  méthode  peut  être  appliquée  de  môme  dans  la  prépa- 
ration des  composés  dans  lesquels  l'alumine,  l'oxyde  de  chrome, 
l'oxyde  de  fer,  l'oxyde  de  zinc  sont  réunis.  On  dissouf,  on  pré- 
cipite par  le  carbonate  de  potasse,  on  lave  à  l'eau  aérée  pour 
soroxvder  et  on  calcine. 


XVIII 
De  la  peinture  au  demi-grand  feu. 

(Tome  II,  page  S8t,  ligne  27.) 

L'idée  de  peindre  en  demi-grand  feu  appartient  bien  entière- 
ment à  M.  Richard  François,  peintre  pensionné  de  la  Manufac- 
ture de  Sèvres  ;  les  avantages  de  ce  genre  de  peinture  sont  in- 
contestables; ils  rapprochent  la  porcelaine  dure  de  la  porce- 
laine tendre  si  supérieure  au  point  de  vue  décoratif. 

La  palette  ancienne  de  demi-grand  feu  d'ailleurs  très-im- 
parfaite à  plus  d'un  titre,  était  en  outre  très-pauvre^  dépour- 
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vue  qu'elle  se  trouvait  être  des  couleurs  carminées  ,  roses, 
chairs,  etc.,  etc.  Il  restera,  personne  n'en  doute,  à  M.  François 
Richard  le  mérite  d'avoir  comblé  ces  lacunes  en  appropriant  la 
série  de  ces  couleurs  à  la  peinture  des  figures,  voire  môme  à  la 
peinture  des  fleurs. 

On  procède  en  général,  ainsi  qu'on  le  sait  dans  la  peinture 
sur  porcelaine  dure,  comme  dans  la  peinture  à  l'aquarelle, 
c'esl-à-dirc  que  les  lumières  sont  obtenues  sans  empâtement  ni 
réhaut  par  la  surface  blanche  sur  laquelle  on  peint.  Rarement 
on  obtient  les  lumières  en  chargeant  la  couleur  déjà  posée  de 
blanc  opaque  ainsi  qu'on  le  fait  dans  la  peinture  à  l'huile  on  à 
la  gouache.  Si  parfois  on  revient  sur  les  parties  déjà  cuites  et 
préparées  par  l'ébauche,  c'est,  à  moins  de  quelques  exceptions 
près,  plutôt  pour  réparer  les  décousus  ou  modifier  les  nuances, 
que  parsuite  d'un  parti  pris,  celui  de  faire  glacer  les  portions  d'un 
travail  qu'on  avait  préparé  sans  compter  sur  le  vernis  déOnitif.  ' 

Dans  les  méthodes  anciennes,  la  palette  comporte  deux  sor- 
tes de  couleurs  qui  se  mêlant  au  gré  du  peintre,  les  unes  foncées 
destinées  à  donner  la  vigueur  exigée  sans  crainte  d'écaillage,  et 
suffisamment  brillantes  par  elles-mêmes,  les  autres  destinées  à 
diluer  les  premières  et  à  les  faire  glacer  dans  l'extrême  lumière, 
la  glaçure  de  la  porcelaine  dure,  non  ramoUissable  à  la  tem- 
pérature de  la  cuisson,  ne  concourant  en  aucune  façon  au  glacé 
de  la  peinture. 

M.  Richard  a  modifié  quelque  peu  ce  principe  général  (1).  Il 
a  composé  sa  palette  de  telle  sorte  que  dans  un  grand  nombre 
de  cas,  l'ébauche  ne  présente  pas  le  glacé  définitif,  quelques 
parliespeuventmême  être  complètement  mattes;  c'est  à  la  retou- 
che seulement  qu'il  superpose  le  fondant  qui  semble  jouer  alors 
le  rôle  du  vernis  dans  la  peinture  à  l'huile. 

On  trouve  donc  dans  la  série  des  couleurs  préparées  par 
M.  Richard,  et  d'une  manière  absolue,  pour  une  même  nuance 
toujours  trois  types,  l'un  dur,  le  second  répondant  à  la  nuance 
moyenne  et  le  troisième  à  peine  teintée  devant  servir  de  fondant 
pour  le  premier. 


(1)  Bulletin  de  la  SociéU  iV encouragement,  3*  série,  t.  II,  p.  28 


I . 
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Les  travaux  exécutés  par  M.  Richard  ou  par  ses  collègues  qui 
s'engagaient  dans  cette  voie,  ont  reçu  la  sanction  de  deux  expo- 
sitions universelles  auxquelles  la  Manufacture  de  Sèvres  a  pris 
part,  la  première,  celle  de  Paris  en  1867,  la  seconde  celle  de 
Vienne  en  1873. 

J'ai  réuni  dans  le  tableau  synoptique  qui  suit  les  dosages  indi- 
qués par  M.  Richard  dans  les  documents  qu'il  a  bien  voulu  me 
communiquer  et  qui  serviront  de  guide  à  ceux  qui  voudront 
mettre  cette  palette  dans  le  commerce. 


N«  1. 
Gris. 


N"2. 
Bleds. 


1869. 

i'  D.  Gris  d'iridium  Berlin 

]  O.  Gris  bleuâtre  Sèvres  n"  15.. 

T.  Gris  tendre  Sèvres  n*  14. . . 


N*3. 
Verts. 


Jaunes. 
Rouges. 


N"  6. 

ClIAIIlS. 


D.  Bleu  foncé  Berlin. 
O.  Bleu  anglais 


T.  Bleu  de  ciel  Sèvres,  n"  28..  j 

(  D.  Vert  chrome  anglais 

O.  Vert  bleuâtre  anglais 

(  Vert  bleuâtre  O  3  painies.r 
T.  j  Fondant  général  ! 

'      Sèvres 1      —      ( 

D.  Jaune  foncé  Mortelèque..*. .  j 

O.  Jaune  d'argent  Durand 

T.  Jaune  clair  anglais 

D.  Rouge  Dil  Mortelèque 

O.  Rouge  brique  Berlin 

T.  Rouge  Sèvres  n*  58 

SPinck  au  chrome  2  parties. 
Fondantn»  2  Sè- 
vres   1     — 

Jaune  clair  an- 
glais    I     — 

Pinck  au  chrome  2  parties.  / 
l  Fondant  n"  2  Se-  \ 

0.  '       vres 2      —      < 

I  Jaune  clair  an- 

\      glais 1     — 

Pinck  au  chrome  2  parties. 
Fondant  n"  2  Se-  \ 

T.  \      vres 8     — 

Jaune  clair  an- 
glais   1     — 


1874. 

Le  mémo. 
Le  môme. 

Gris  Sèvres  n*  15 1  partie. 

Fondant  pourpre 1      — 

Le  même. 

Bleu  clair  Berlin. 

Bleu  D  Berlin 1  partie. 

Fondant  anglais 2      — 

Vert  napoléon  anglais. 

Le  même. 

Vert  O' 1  partie. 

Fondant  aux  pourpres.  2    ~ 
Jaune  foncé  Mortelèque  1  partie. 
Jaune  bufl  anglais. ...  1     — 
Le  môme. 
Le  môme. 
Le  même. 
Le  môme. 
Le  môme. 

Pinckauchromeanglais  2  parties 
Fondant    anglais    aux 
pourpres 2    — 

Jaune  moyen  n*  4  O. .  I    — 

Pinck  au  chrome 1  partie. 

Jaune  n*  4  T 1     — 

Fondant  anglais  aux 
pourpres 3    — 

Pinck  au  chrome l  partie. 

Fondant  anglais  aux 
pourpres 4    — 

Jaune  n"  4  T I     — 
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I  Pinck  au  chrome  2  parties.!  Pinck  au  chrome 1  partie. 

D.  \  Fondant  n*  2  Se-  j  Fondant  pourpre   an- 

(      vres 3     —      /      glaU 2    — 

«•  7      1        (  Pinck  au  chrome  1  partie./  Pinck  au  chrome l  partie. 

D    -       <  O-  1  Fondant  n*  2  Se-  \  Fondant  pourpre  an- 

nosES.     \         I  «  f         1  • 

*        \      vres 3     —       •      glais 3    — 

/  Pinck  au  chrome  1     —      /  Pinck  au  chrome.  .  .  3  parties 


'■I 


Fondant    Sèvres  ]  Fondant  pourpre  an- 

n»  2. 4     —      '      glais 9    — 

Pinck  à  l*or  an- 


Gabmixs. 


Mômes  couleors. 


-.    ,      glais 3  parties.!   ^.  . 

D.  <  ^.      .  ,  .      "^  >  Mêmes  dosages. 

'  Biscuit-porcelai-  '  ** 

ne  dure 2      — 

Carmin  dur  an-  i'  -      ^  ^  ^ 

gl.i« 6  parties.    ^'"""'  "   «'^ «  P»""" 

N**  8.     ^  O.  {  Fondant  pourpre                \  Fondant  pourpre  an- 
anglais 3    —      I      glais 3    — 

Argent  moulu.  .  1     —      \  Argent  moulu 1    — 

Carmin   dur  an-  /  r.       .  ^  ^  -        • 

,.  «       ..     l  Carmin  n»  8.0 3  parues 

glais 3  parties.!  '^ 

T.  {  Fondant  pourpre  '.  Fondant  pourpre  an- 
anglais 3    —  f      glais 3    — 

Argent  moulu...  0,1 —  v  Argent  moulu OJ — 

^„  Q       j  D.  Pourpre  foncé  Berlin 

Pourpres      ^'  ^^'"'P'®  *"^**** 

*  '  T.  Pourpre  rose  Berlin 

1  D.  Violet  bleuâtre  Berlin 

N"  10     1        i  ^**°*®^     bleuâtre 

y        '    {  0.  I      Berlin 1  partie.}  Mêmes  dosages. 

"I        '  Lavande  anglais.  1     — 

\  T.  Lavande  anglais  pur 

A  ces  deUx  palettes,  M.  Richard  a  joint  quelques  couleurs 
supplémentaires  fournies  par  l'industrie  anglaise  ou  française 
En  4869  sous  le  n®  Il  une  teinte  neutre  composée  de 

Vert  bleuâtre  Mortelèque 4  parties. 

Pourpre  Mortelèque 2      — 

Jaune  clair l      — 

Sous  le  n""  12  un  vert  brillant  dit  vert  de  Paris  (anglais)  sous 
le  n°  13  le  brun  bitume  Mortelèque. 
Enl874,  nMi 

Vert  tendre  n*"  3  T 4  pmrties. 

Teime  neutre. {  Pourpre  n*  9  0 1,5  — 

Jaune  n"  4  T 1      — 


Ton 
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N^  13.  Brun  bitume  Mortelèque  modifié 

-  (  Bitume  Mortelèque 1  partie . 

Bnt'X   VIOLATRB.      V    1    .      ..An  • 

(  Violet  n*  10  D 2      — 

-  (  Bitume  Mortelèque I  partie. 

BRtN    POURPRE.]   _  „  «  rx  « 

(  Pourpre  n"  9  0 2      — 

il  a  utilisé  pour  les  mélanges  qu'il  désigne  sous  les  noms  de  jus 
chaud,  jus  froid,  ton  chaud  et  ton  froid,  les  compositions  sui- 
vantes : 

Î  Bitume  Mortelèque  1  partie.  [Bitume 1  partie. 

Pourpre  n' 9  0....  1      —      Jus   froid. jPourpre  n* 90  1      — 
Jaune  iiM  T.....  1      --  (vertn»3T..l      — 

(  TnrqntiM  Mortflrqne...  I  partie.  -    ..  (Turquoise...   1  partie. 

'I  Jaune  n"  .3  T 1      —        °"    ™'   '(Bleu  n»  2  T..  1      — 

Ce  tableau  nous  conduit  à  présenter  quelques  observations. 
On  voit  par  l'usage  qu'on  faitdes  couleurs  de  Berlin  qu'elles  doi- 
vent cuire  à  une  température  plus  élevée  que  celles  qu'on  pré- 
pare en  France  et  à  Sèvres  en  particulier  ;  les  couleurs  anglaises 
son  tau  contraire  plus  tendres;  elles  sont  abreuvées  de  fondants. 

Mais  ce  sur  quoi  je  désire  attirer  l'attention  des  praticiens, 
c'est  l'indication  des  tours  de  main  particulièrement  heureux 
qui  n'étaient  en  rien  à  prévoir,  qu'un  artiste  seul  pouvait 
essayer,  et  qui  le  devaient  mettre  en  mesure  de  préparer,  même  à 
la  haute  température  de  la  cuisson,  les  tons  roses,  carminés  et  de 
chairs  ;  ces  derniers  sont  devenus  la  base  du  procédé,  au  moins 
le  fait  le  plus  saillant  de  la  découverte.  Il  est  nécessaire  d'insis- 
ter ici  sur  la  destruction  complète,  au  feu  dit  demi-grand  feu, 
du  carmin  ordinaire  préparé  par  le  pourpre  de  Gassius  ;  c'est  en 
effet  cette  môme  destruction  absolue  qui  sert  de  guide  fidèle 
pour  arrêter  le  feu  quand  la  peinture  est  cuite. 

Ces  tours  de  main  consistent  dans  l'emploi  du  Pinck  au  chrome 
pour  obtenir  les  couleurs  de  chair,  et  l'addition  du  Biscuit  de 
porcelaine  au  pourpre  de  Cassius,  pour  conserver  à  cette  prépa- 
ration la  teinte  rosée  qui  pour  les  peintres  de  fleurs  en  fait  la 
plus  utile  des  couleurs.  Aucun  fait  scientifique  n'eût  conduit  à 
soupçonner  cette  curieuse  propriété. 

L'ensemble  des  dosages  auxquels  M.  Richard  s'est  arrêté 
constitue  dès  à  présent  un  tout  précieux,  facile  à  reconstituer 


782  nOTES   ET  ADDITlOaS. 

aTec  assez  de  précision  en  remontant  aux  sources  mômes  aux- 
quelles il  a  puisé. 

Il  est  à  désirer  que  le  laboratoire  de  Sèvres  puisse  prochai- 
nement formuler  ces  compositions  avec  une  plus  grande  ri- 
gueur, en  donnant  les  dosages  au  moyen  desquels  on  pourra 
reproduire  de  toutes  pièces  les  couleurs  allemandes,  anglaises 
et  françaises  qui  sont  désignées  ci-dessus.  Le  sujet  est  à  Télude. 
M.  Richard  est  aujourd'hui  pensionnaire  de  l'État  ;  libre  de 
mes  actions,  je  pourrai  sans  crainte  de  contrarier  les  droits  de 
l'inventeur  formuler  les  principes  qu'il  a  posés  (1). 


XIX 

Du  bleu  an  grand  'feu  dit  gros  bleu  de  Sèvres. 

(Tome  II.  page  d8T,  ligne  34.) 

• 

Depuis  1846,  j'ai  constamment  fait  le  gros  bleu  avec  l'oxyde 
de  cobalt  venant  de  Birmingham;  en  raison  de  la  pureté  de  cet 
oxyde  et  de  sa  puissance  colorante,  il  a  fallu  modifier  le  dosage 
de  la  couverte.  Je  prends  : 

Oxyde  de  cobalt 14 

CouTerte  ou  pegmatite 8C 


100 

Le  bleu,  préparé  comme  il  est  dit  page  587,  est  très-fleuri, 
bien  vitreux,  et  n*a  donné  que  très-rarement  ces  espèces  de  ta- 
ches géodiques  cristallisées  et  rosaires  que  présentaient  assez 
fréquemment  les  bleus  provenant  des  oxydes  de  cobalt  pré- 
parés au  laboniloire  de  Sèvres.  On  n'a  pas  remarqué  que  ces 
fonds  aient,  plus  que  les  autres,  tendance  à  grésiller. 

Il  est  important  de  vériQer  la  pureté  de  Toxyde  de  cobalt 
quant  au  nickel  qu'il  peut  contenir.  La  plus  petite  trace  de  cet 
oxyde  conduit  à  des  colorations  particulières  brunes  qui  trans- 
percent les  pièces  minces,  les  tasses,  voire  même  les  assiettes. 

(1)  ToutefuiSf  Je  dois  dire  que  co  sujet  doit  nécessairement  perdre  de  son 
importance  devant  l'usage  que  fera  procliaincment  la  Manufacture  de  Sèvres 
des  pâtes  à  glaçures  calcaires  dont  il  est  question  plus  haut,  et  sur  les- 
quelles les  couleurs  glacent  avec  une  grande  supériorité. 
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La  vapeur  de  nickel  se  répand  en  dehors  des  places  qui  ontélé 
chargées  de  bleu  surtout  quand  les  pièces  sont  cuites  dans  une 
atmosphère  réductrice;  il  convient  de  ne  choisir  que  de  To- 
xyde  de  cobalt  très-pur;  il  vaut  aujourd'hui  100  fr.  le  kilo- 
gramme; il  faut  cuire  au  bois  et  au  courant  d'air.  J'explique  ce 
fait  par  la  volatilité  sensible  du  nickel  à  l'état  métallique;  à 
l'état  d'oxyde,  il  serait  plus  fixe.  Un  fait  analogue  se  présente 
pour  le  zinc,  volatil  à  Télat  de  métal,  il  résiste  au  feu  quand 
il  est  à  l'état  d'oxyde. 

11  est  bon  d'éviter,  quand  on  fritte  le  mélange  de  pegmatite 
et  d'oxyde  de  cobalt,  de  fondre  à  une  chaleur  trop  intense  ;  le 
bleu  devient  alors  court  à  l'emploi,  c'est-à-dire  d'un  usage  dif- 
ficile. 


XX 

De  Targenture  sur  porcelaine, 

(Tome  n,  page  C(K),  ligne  27.) 

Il  existe  maintenant  dans  le  commerce,  surtout  dans  le  com- 
merce de  Paris,  des  pièces  de  porcelaine  dure  dont  la  princi- 
pale décoration  consiste  dans  des  ornements  et  des  fonds 
comme  guillochés  d'argent  mat.  Ce  mat  métallique,  d'un  beau 
blanc  relevé  par  des  ornements  en  bleu  ou  en  toute  autre 
couleur  éclatante  qui  l'accompagne  ou  l'entoure,  produit  sur 
l'œil  un  effet  très-agréable  et  offre  à  la  première  vue  comme  un 
éclat  de  nacre  pâle,  c'est-à-dire  qui  ne  projette  aucune  couleur 
irisée.  Cet  argent  préparé  par  M.  Rousseau,  de  Paris,  peut 
fournir  un  bruni  à  l'effet  très-distinct  et  très-riche,  jouissant 
de  l'avantage  précieux  de  pouvoir  résister  à  l'action  de  l'acide 
sulfbydrique  contenu  dans  l'air. 

La  résistance  à  l'action  délétère  des  émanations  hydrosul- 
furées  les  plus  fortes  tient  à  la  superposition  d'une  légère 
couche  d'or,  ainsi  que  M.  Brongniart  Ta  fait  connaître  (1).  On 

(1)  Buiieiin  de  la  Société  d* encouragement  pour  l'industrie  nationale^  V*  sé- 
rie, 46*  année,  p.  76. 
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élend  au  pinceau  une  couche  très-mince  d'or  sur  l'argent  dont 
la  pièce  est  recouverte  avant  de  passer  au  feu  de  moufle,  puis 
à  l'aide  d'une  température  d'un  rouge  cerise,  on  fait  fondre  le 
peu  de  fondant  qui  fixe  ces  deux  métaux  sur  la  porcelaine. 

Le  succès  complet  de  cette  argenture  dépend  de  Thabileté 
pratique  de  l'artiste  et  de  plusieurs  précautions  empiriques 
dont  voici  les  principales.  L'argent  doit  être  dissous  dans  un 
acide  étendu  de  beaucoup  d'eau,  précipité  lentement  par  le 
cuivre  et  complètement  lavé  ;  il  faut  que  cet  argent,  mis  sur 
le  blanc  de  la  porcelaine  ou  sur  un  fond  de  couleur  dure  ne 
contenant  aucune  couleur  tirée  de  l'or,  soit  placé  épais  et  vis- 
queux, qu'on  le  laisse  vingt-quatre  heures  dans  cet  état  avant 
d'y  mettre  la  légère  couche  d'or  dissous  dont  on  doit  le  cou- 
vrir, enfin  que  le  tout  soit  cuit  h  un  feu  modéré. 


XXI 
De  la  dorure  sur  porcelaine. 

(Tome  II,  page  602,  ligne  33.) 

m 

Le  procédé  de  dorure  généralement  employé  à  Paris  consiste 
à  mêler  à  Tor  précipité  par  le  protonitrate  de  mercure  une 
petite  quantité  d'oxyde  de  bismuth  qui  sert  de  fondant  et  qui 
permet  au  métal  de  se  fixer  au  moyen  du  feu  sur  la  surface 
de  la  porcelaine.  L'or  s'applique  en  couches  excessivement 
minces,  en  sorte  que  cette  dorure  est  peu  coûteuse  ;  mais  elle 
a  très-peu  de  solidité  et  ne  résiste  pas  à  l'usage. 

Plusieurs  procédés  ont  été  proposés  pour  rendre  la  dorure 
pins  durable  sans  en  augmenter  beaucoup  le  prix.  M.  Rousseau 
pose  une  première  couche  de  platine  mêlé  de  fondant  qu'il  re- 
couvre d'une  couche  très-mince  d'or  métallique.  Ce  procédé 
donne  une  dorure  solide,  mais  qui  à  l'usage  ne  conserve  pas 
une  belle  teinte,  la  couleur  de  l'or  étant  modifiée  par  celle  du 
platine  que  l'usure  fait  apparaître. 
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Le  procédé  de  M.  Grenon  consiste  dans  l'application  succes- 
sive de  deux  couches  d'or,  chacune  avec  un  fondant  particulier 
et  dans  des  proportions  différentes.  La  première  couche  est  cuite 
à  une  température  élevée;  on  la  polit  avec  du  grès,  puis  on 
applique  par-dessus  une  couche  mince  d'or  au  mercure,  pré- 
parée et  cuite  comme  à  l'ordinaire.  Cette  dorure  se  brunit  avec 
facilité  et  prend  un  bel  éclat.  Des  expériences  faites  à  Sèvres 
ont  permis  de  constater  qu'elle  résistait  aux  frottements  par 
des  corps  durs  qui  allèrent  profondément  la  dorure  ordinaire. 

La  dorure  de  M.  Grenon  emploie  0^^,435  d'or  par  douzaine 
d'assiettes  à  filet  d'une  ligne  de  largeur  ;  le  prix  des  assiettes  en 
est  augmenté  de  6  fr.  par  douzaine.  La  dorure  de  Paris  emploie 
seulement  0«',212  par  douzaine  d'assiettes  ;  elle  se  paye  A  fr. 

L'élévation  du  prix  de  la  dorure  de  M.  Grenon  est  donc  justi- 
fiée par  la  grande  quantité  d'or  employée  et  par  les  doubles  frais 
<ie  posage  et  de  cuisson  ;  mais  elle  est  plus  solide  à  l'usage. 


XXII 
De  l'or  en  coquille  ou  au  miel. 

(Tome  II,  page  603,  ligne  18.) 

On  a  fait  dans  la  dorure  de  la  porcelaine  tendre  ancienne  de 
Sèvres  un  très-grand  usage  de  l'or  dit  en  coquille.  Lorsqu'il  est 
préparé  avec  de  l'or  qui  ne  contient  aucun  alliage  ou  qui  ren- 
ferme seulement  quelques  millièmes  d'argent,  on  a  de  la  dorure 
riche  et  très-éclatante. 

Le  dissolvant  de  l'or  en  coquille  est  souvent  de  l'eau  miellée 
ou  de  la  gomme.  Le  miel  a  deux  inconvénients  assez  graves  : 
il  attire  les  mouches,  qui  avec  leurs  pattes  retendent  partout, 
enlèvent  la  finesse  des  détails  et  font  disparaître  l'assurance 
de  la  touche  du  doreur;  en  second  lieu,  il  est  fermentescible, 
et  les  gaz  qui  se  développent  dans  l'acte  de  la  fermentation 
soulèvent  l'or  et  s'opposent  à  son  adhérence  avec  la  porcelaine. 
II.  50 
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La  gomme  a  moins  d'inconvénients,  mais  elle  doit  être  em- 
ployée très-fluide  et  très-prudemment. 

Dans  tous  les  cas,  qu'on  fasse  usage  de  gomme  ou  de  miel,  il 
faut  n'appliquer  la  dorure  que  sur  des  parties  entièrement  dé- 
pouillées de  corps  gras.  L'or  se  lève  par  écailles  et  ne  tient  nulle- 
ment. J'ai  fait  une  bonne  composition  pour  délayer  l'or  en  ajou- 
tant au  mordant  de  frère  Hippolyte,  tome  II,  p.  616,  un  peu 
de  gomme  arabique  dissoute;  on  la  nomme  mucilage  pour  For. 

Pour  faire  la  dorure  des  imitations  du  vieux  Sèvres^  on  pré- 
pare de  l'or  en  coquille  avec  un  métal  allié  par  une  fonte  préa- 
lable de  quelques  millièmes  de  cuivre.  L'or  pendant  le  lami- 
nage et  le  broyage  conserve  le  cuivre  qui  sous  l'influence  du  feu 
s'oxyde  et  communique  à  la  dorure  un  aspect  terne  que  les 
amateurs  attribuent  à  la  vétusté  de  la  pièce. 


XXIII 

Préparation  des  lustres  nacrés  et  imitation   des 

perles  par  M.  Brianchon. 

(Tome  II,  page  604,  ligne  30.) 

On  sait  que  les  poteries  peuvent  recevoir  un  genre  de  déco- 
ration particulier,  qu'on  désigne  sous  le  nom  de  lustre  ou  de 
chatoyant^  mais  les  substances  capables  de  produire  l'irisation 
caractéristique  de  ces  produits  sont  très-peu  nombreuses.  A  part 
l'or  à  l'état  de  burgos,  l'argent  à  l'état  de  chlorure,  quand  on 
le  cuit  dans  une  atmosphère  réductrice,  sur  le  bleu  dit  bleu  de 
grand  feu,  à  part  encore  l'oxyde  de  plomb  et  l'oxyde  de  cuivre 
dans  des  conditions  mal  connues  aujourd'hui,  aucun  métal 
appliqué  sur  poterie  ne  permettrait  de  reproduire  à  volonté 
certaines  irisations  qu'on  rencontre  dans  plusieurs  produits 
naturels. 

M.  Brianchon,  décorateur  de  porcelaines,  à  Paris,  rue  La- 
fayelte,  222,  a  modiflé  fort  heureusement  les  conditions  dans 
lesquelle  son  prépare  les  lustres  que  nous  venons  d'indiquer,  en 
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es  rendant  susceptibles  de  communiquer  aux  divers  objets  cé- 
ramiques sur  lesquels  on  les  applique,  les  couleurs  de  Tor,  de 
la  nacre  blanche  et  colorée^  les  reflets  irisés  et  changeants  des 
diûérenles  coquilles  qu'on  rencontre  dans  la  nature. 

M.  Brianchon  a  reconnu  que  l'oxyde  de  bismuth  jouit,  au  plus 
haut  degré,  de  la  propriété  de  décomposer  la  lumière  blanche 
réfléchie  par  les  surfaces  vitreuses,  sur  lesquelles  on  l'élend  en 
couche  mince,  qu'il  la  communique  à  plusieurs  oxydes  avec 
lesquels  on  peut  le  mêler  en  diverses  proportions,  et  qu*il  Faug- 
menle  dans  ceux  des  corps  qui  la  possèdent  déjà. 

Les  méthodes  de  M.  Brianchon  reposent  donc  sur  cette  dou- 
ble propriété  de  l'oxyde  de  bismuth,  et  comme  ce  corps  se  dé- 
veloppe avec  ces  caractères  distinclifs  dans  une  atmosphère 
oxydante,  il  en  résulte  la  possibilité  d'ajouter  ce  genre  de  déco- 
ration aux  objets  de  porcelaine  ornés  déjà  par  les  moyens  ordi- 
naires de  la  dorure  et  de  la  peinture  en  couleurs  vitriflées. 

Pour  conduire  à  des  résultats  complets,  Toxyde  de  bismuth 
doit  pouvoir  s'étendre  facilement,  uniformément;  il  doit  être 
engagé  dans  des  combinaisons  siccatives,  se  détruisant  au  feu 
sans  coulures  ni  boursouflures  ;  le  mieux  est  de  l'employer  sous 
forme  huileuse  ;  c'est  ainsi  qu'on  prépare  le  liquide  aurifère 
propre  à  l'obtention  de  l'or  brillant. 

A  l'état  de  pureté,  le  composé  de  bismuth  donne  la  nacre 
blanche  ;  en  mélange  avec  d'autres  oxydes  ou  placé  par  super- 
position sur  ces  mêmes  oxydes  auxquels  on  a  fait  prendre  la 
môme  forme  liquide  dans  des  huiles  appropriées^  il  fournit  les 
nacres  colorées. 

Les  méthodes  comprennent  ainsi  deux  opérations  distinctes, 
la  préparation  du  composé  de  bismuth  que  je  nommerai 
lustre  de  bismuth,  et  la  préparation  des  lustres  colorés  que  je 
nommerai  lustres  nacrés  ;  ces  derniers  s'obtiennent  par  un  pre- 
mier mélange  de  lustre  de  bismuth  et  la  superposition  de  ce 
même  corps  après  cuisson  préalable. 

M.  Brianchon  s'est  fait  breveter  ;  son  brevet  est  expiré  ;  nous 
y  puisons  les  détails  qui  suivent  et  qui  comprennent  la  prépa- 
ration de  ce  qu'il  nomme  le  fondant  et  le  colorant. 
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Préparation  du  fondant,  —  Composé  huileux  de   bismuth» 
lustre  de  bismuth. 

On  prend,  en  poids  : 

10  parties  de  nitrate  de  bismuth  cristallisé, 

30  parties  de  résine  arcanson  ou  colophane, 

75  parties  d'essence  de  lavande. 
Dans  une  capsule  qui  repose  sur  un  bain  de  sable  cbaufifé  gra- 
duellement, on   met  les  30  grammes  de  résine  arcanson,   et, 
quand  tout  est  fondu,  on  ajoute,  tout  en  remuant,  par  petites 
portions  à  la  fois,  les  10  grammes  de  nitrate  de  bismuth   cris- 
tallisé ;  dès  que  le  liquide  commence  à  brunir,  on  verse  40  par- 
ties d'essence  par  faibles  quantités,  en  agitant  afin  d'obtenir  un 
mélange  intime.  On  retire  la  capsule  de  son  bain  de  sable,  on 
laisse  refroidir,  on  ajoute,  en  agitant,  35  grammes  d'essence  de 
lavande,  puis  on  laisse  reposer  pour  enlever  toutes  les  parties 
qui  ne  sont  pas  dissoutes  et  qui  s'opposeraient  à  l'emploi  facile 
et  régulier  de   la  liqueur   convenablement  épaissie   par    son 
exposition  à  Tair  ou  par  l'application  d'une  chaleur  ménagée. 

Préparation  des  colorants.  —  Lustres  nacrés,  blancs  et  colorés. 

Ces  matières,  empruntées  au  règne  inorganique,  ont  pour 
base  les  sels  de  platine,  d'argent,  de  palladium,  d'urane,  de 
fer,  de  manganèse,  d'or,  pour  produire  ou  les  riches  teintes 
des  coquillages  ou  les  reflets  du  prisme.  Yoici  la  préparation 
des  principales  : 

Dans  une  capsule  chauffée  par  un  bain  de  sable,  on  fait  fon- 
dre 30  parties  de  résine  à  laquelle  on  ajoute,  pour  les  dissoudre, 
iO  parties  de  nitrate  d'urane  pour  obtenir  du  jaune,  30  parties 
de  nitrate  de  fer  pour  avoir  de  la  rouille,  etc.;  on  facilite  le  mé- 
lange en  ajoutant,  goutte  à  goutte,  30  ï  40  parties  d'essence  de 
lavande.  Ces  liqueurs,  traitées  comme  le  fondant,  sont  étendues 
d'une  nouvelle  dose  d'essence  et  mêlées  au  fondant  à  parties 
égales  ou  dans  d'autres  proportions  suivant  le  ton  qu'on  désire. 

On  simule  le  ton  de  l'or  en  mélangeant  les  combinaisons  de 
Turane  et  du  fer  avec  celle  du  bismuth.  On  produit  de  la  sorte, 
après  cuisson,  une  coloration  métallique  imitant  les  différents 
tons  de  l'or  poli. 

Pour  obtenir  les  couleurs  irisées  du  prisme,  on  prend  ou 
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l'ammoniure  ou  le  cyanure  d'or  et  de  mercure,  ou  Tiodure  d'or 
ou  la  teinture  d*or;  ces  composés  aurifères  sont  broyés  avec 
de  l'essence  de  térébenthine  sur  une  palette  de  façon  à  former 
une  pâte  qu'on  laisse  sécher  pour  la  rebroyer  à  nouveau  avec 
de  l'essence  de  lavande  ;  on  ajoute  alors,  pour  une  partie  de  pro- 
duit aurifère,  i,2,3  parties  du  fondant  de  bismuth  en  l'éten- 
dant au  pinceau  sur  les  pâtes  décorées  et  cuites,  et,  les  recou- 
vrant de  la  dissolution  d'urane,  on  obtient  des  tons  plus  ou 
moins  foncés,  plus  ou  moins  variés. 

Toutes  ces  préparations  se  mélangent  parfaitement  entre  elles  ; 
elles  se  superposent  même,  et,  appliquées  au  pinceau  sur  les 
objets  à  décorer,  elles  fournissent,  toujours  après  cuisson,  des 
teintes  brillantes  et  des  tons  glacés  :  leur  variété  doit  nécessai- 
rement s'accroître  par  Tapplicalion  de  ces  lustres  sur  des  fonds 
vigoureux. 

Les  produits  de  M.  Brianchon  sont  remarquables  par  l'éclat 
et. le  feu  des  couleurs  ;  ils  jouissent  d'un  brillant  tel,  qu'on  pour- 
rait croire  que  les  couleurs  sont  passées  sous  émail;  leur  réus- 
site est  complète;  ils  sont  goûtés  du  public  qu'a  vivement  séduit 
le  caractère  de  nouveauté  que  ces  porcelaines  tiennent  des 
reflets  nacrés  qui  les  enrichissent  ;  ils  sont  appelés  à  fournir 
des  débouchés  considérables  aux  porcelaines  de  fantaisie. 

La  vente  des  porcelaines  à  reflets  irisés  représentait  plus  d'un 
million  en  1860  et  ce  chifl're  s'est  encore  accru  considérable- 
ment. M.  Bapterosses  de  Briare  en  consomme  des  quantités 
importantes  pour  la  confection  des  boutons  nacrés  et  des  perles 
artificielles.  En  Belgique,  en  Italie,  en  Espagne,  en  Autriche, 
en  Suède  et  en  Russie  les  procédés  de  M.  Brianchon  sont  ac- 
tuellement employés  d'une  façon  courante  pour  les  mêmes  usa- 
ges qu'en  France. 

La  théorie  de  ces  sortes  de  composés  est  encore  à  produire  ; 
il  est  à  présumer  que  les  éléments  qui  forment  la  résine  ont 
des  réactions  analogues  à  certains  carbures  d'hydrogène  capa- 
bles d'échanger  une  ou  plusieurs  molécules  d'hydrogène  contre 
une  ou  plusieurs  molécules  de  métal,  fer,  urane,  argent,  pour 
constituer  des  composés  nouveaux,  abandonnant  l'oxyde  irré- 
ductible sous  l'influence  du  feu. 
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XXIV 

Des  p&tes  colorées  pour  les  porcelaines  durea. 

(TQmell.  p»gp6îl.:igne35.) 

Depuis  l'époqueà  laquelle  ta  deuxième  édilloQ  du  Traité  des 
Arls  céramiques  a  paru,  la  Tabricalion  des  pâtes  de  porcelaioe 
colorée  a  Tail  des  progrès  consiilérables.  Les  principes  généraux 
posés  par  M.  Brongoiart  sont  restés  comme  l'expression  exacte 
de  la  majeure  partie  desfails.maisilsoQldùsemodiBeren  rofirac 
temps  qu'on  inlioduisait  dans  la  préparation  de  nouveaux  prin- 
cipes colorants,  de  nouveaux  oxydes  ou  de  nouvelles  malières 
minérales. 

Les  cinq  pages  consacrées  à  ce  chapitre  si  digne  d'intérêt  ne 
suffiraient  certes  plus  à  présent  pour  formuler  loutes  les  cou- 
leurs qu'on  peut  iulroduire  dans  les  pâles,  sous  les  glaçnres. 
Bien  qu'il  fût  reconnu  que,  pour  colorer  les  pfttcs  de  porcelaine, 
il  convenait  d'en  modiQer  les  compositions,  et  qu'il  était  d'au- 
tant plus  facile  de  colorer  les  pâtes  qu'elles  étaient  cultes 
à  des  températures  plus  basses,  ou  si:  bornait  généralement  à 
additionner  les  pâles  blanclies  des  éléments  colorants  après  les 
avoir  choisis,  pour  en  obtenir  une  nuance  déterminée. 

Je  ne  puis  dans  le  court  espace  dont  je  dispose  ici  présenter 
une  nomenclature  complète  de  tous  les  principes  employés 
aujourd'hui  ;  je  dois  donc  me  borner  h  donner  à  ce  sujet  quel- 
ques principes  nettement  définis  qui  servent  de  base  aux  fabri- 
cations dont  il  s'agit.  Jusqu'à  ce  jour  les  irrégularités  qu'on  a 
remarquées  dans  les  paies  colorées  lienncnt  aux  conditions  d'al- 
mosphère  dans  lesquelles  on  cuil.  Un  progrès  tiès-réel  a  donc 
été  réalisé  le  jour  où  des  études  suivies  ont  nettement  défini  les 
conditions  de  feu  réducleur,  oxjdant  ou  neutre,  convenables 
pour  tel  oxyde  ou  mieux  telle  matière  colorante.  Ce  sera  un  Irès- 
graud  service  que  la  Manufacture  de  Sèvres  aura  rendu,  entre 
tous,  à  l'industrie  privée  que  d'avoir  appelé  l'altenlion  des  fa- 
bricants sur  ce  poiul  important. 
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Matières  colorantes. 


Bleu,  —  Avant  1848,  on  ne  connaissait  d'autres  bleus  que  le 
bleu  foncé,  le  bleu  agate  et  le  bleu  calcédoine  gris  bleuâtre, 
le  premier  fait  avec  le  bleu  dit  au  grand  feu,  les  seconds  obtenus 
par  addition  à  la  pâte  blancbe  d'oxyde  de  cobalt  pur.  C'est  à 
cette  époque  que  j'ai  préparé  pour  la  première  fois  un  bleu 
bien  plus  vif  en  faisant  fritter  le  bleu  au  grand  feu,  pendant  6 
heures  au  dégourdi  du  four  à  porcelaine,  avec  son  poids  de 
fleurs  de  zinc.  Ce  bleu  est  connu  sous  le  nom  de  6/e2/;7er5an;  il  est 
devenu  la  base  de  beaucoup  d'autres  couleurs  dont  la  nuance 
a  été  modifiée  par  l'oxyde  de  chrome,  l'oxyde  d'urane,  la  pech- 
blende, le  fer  chromé  artificiel  ou  natif  (1). 

Gris.  —  J'ai  appelé,  en  1845,  l'attention  des  fabricants  sur 
l'usage  du  platine  dans  les  arts  céramiques^  comme  matière 
capable  de  donner  du  gris  de  qualité  supérieure  ;  je  l'ai  fait 
entrer  dans  la  composition  des  pâtes  au  grand  feu  en  concur- 
rence avec  le  sesquioxyde  d'iridium.  Ce  sont  des  couleurs 
d'une  très-grande  ressource  pour  obtenir  des  fonds  réguliers 
et  constants.  Il  résiste  au  grand  feu  des  fours  à  porcelaine. 

Jaune. — L'oxyde  d'urane,  à  petite  dose,  5  parties  au  plus  dans 
95  parties  de  pâte,  cuit  ensuite  au  grand  feu  dans  une  atmos- 
phère oxydante,  c'est-à-dire  dans  un  courant  d^air,  pendant 
toute  la  durée  du  feu,  donne  un  beau  jaune  clair,  tirant  un  peu 
sur  le  verdâtre.Dans  une  atmosphère  neutre,  il  conduit  à  un  gris 
vert  clair.  Dans  une  atmosphère  réductrice,  la  pâte  est  plus  grise. 

En  augmentant  les  doses  de  l'oxyde  d'urane  ou  de  la  pech- 
blende, quand  elle  est  pure,  on  obtient  de  beaux  tons  rougeâtres, 
chocolat,  bruns  et  noirs,  si  l'on  cuit  dans  une  atmosphère  char- 
gée de  gaz  réducteurs. 

Bruns,  —  L'oxyde  de  fer  combiné  sous  l'influence  de  la  cha- 
leur avec  l'oxyde  de  chrome  a  servi  longtemps  à  la  préparation 
des  bruns  clairs  et  foncés.  Je  préfère  aujourd'hui  recourir  aux 

(1)  Les  couleurs  au  grand  feu,  dans  lesquelles  Toxyde  do  zinc  intervient, 
ne  peuvent  ôtre  cuites  que  dans  une  atmosphère  oxydante,  sous  peine  de  voir 
Toyde  réduit  et  volatilisé.  Dans  les  circonstances  d'un  feu  réducteur  la  cou- 
leur devient  violacée. 
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fers  chromés  natifs,  mais  il  faut  avoir  égard  à  leur  consUtutioD 
intime.  Les  fers  chromés  ne  répondent  pas  tous  à  la  même 
composition  centésimale,  bien  qu'ils  semblent  répondre  à  une 
même  formule  générale. 

De  là,  des  modifications  importantes  d'une  variété  à  l'autre 
sous  le  double  rapport  :  l""  des  couleurs  qu'on  en  peut  obtenir; 
â""  de  la  fusibilité  qu'ils  possèdent;  3*",  enfln  des  réactions  qu'ils 
sont  susceptibles  de  présenter  avec  les  gaz  au  milieu  desquels 
on  les  cuit. 

Boses.  —  On  connaît  les  travaux  classiques  d'Ebelmen  sur  la 
cristallisation  des  spinelles,  rubis,  corindons.  J'eus  l'idée  d'em- 
ployer les  aluminates  de  chrome  entre  autres.  le  rubis  artifi- 
ciel cristallisé,  à  la  coloration  des  pâtes  de  porcelaine.   Je  ne 
lardai  pas  à  voir  que  Taluminate  de  chrome  n'avait  pas  besoin 
de  présenter  la  forme  cristalline  pour  résister  à  Taction  dissol- 
vante de  la  pâte  à  laquelle  on  l'incorpore.  De  là,  très-grandes 
facilités  de  préparation.  Il  suffit  pour  préparer  un  aluminate 
convenable  coloré  en  rose  par  le  chrome,  de  soumettre  au 
grand  feu  des  fours  de  porcelaine,  au  courant  d'air,  le  mé- 
lange d'alumine  anhydre  pure  et  de  bichromate  de   potasse. 
L'alumine  anhydre  provient  de  la  calcination  du  sulfate  d'alu- 
mine cristallisé.  On  peut  varier  le  dosage  du  mélange.  J'ai 
employé,  en  1849,  pour  mes  premiers  essais  5  ou  10,  ou   15 
de  bichromate  pour  100  d'alumine  calcinée;  5  pour  100  donne 
un  ton  rosé  pâle;  10  pour  100  donne  un  rose  vif  quelquefois 
verdâtre,  15  pour  100  un  ton  nettement  vert,  changeant  à  la 
lumière  artificielle.  La  dose  la  plus  convenable  pour  avoir  du 
rose  vif  me  semble,  ainsi  que  je  l'ai  reconnu  tout  récemment, 
être  7,  5  pour  100  qui  exige  toujours,  pour  n'avoir  pas  de  re- 
flets verdàtres,  d'être  préparée  dans,  une  atmosphère  oxydante  ; 
cette  même  condition  est  encore  exigible  pour  la  cuisson  de  la 
pâte. 

On  transforme  ces  oxydes  roses  en  couleurs  mauve,  lavande, 
violette,  lilas,  en  y  incorporant  en  même  temps  que  le  bichro- 
mate de  potasse  de  l'oxyde  de  cobalt  pur. 

L'introduction  de  l'alumine,  de  la  magnésie,  de  l'oxyde  de 
zinc,  a  permis  de  former  des  produits  analogues  aux  aluminates. 
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très-réfractaires  et  d'une  grande  utilité  pour  les  pâtes  colorées, 
surtout  quand  on  les  a  fondues  ou  simplement  frittées  avec  du 
feldspath  ou  de  la  pegmatite. 

Des  pâtes  colorées, 

La  composition  des  pâtes  de  porcelaines  colorées  doit  être 
ramenée,  pour  ôlre  définie,  à  des  principes  fixes  :  elle  repose  sur 
le  mélange  à  la  pâte,  d'oxydes  divers  dans  des  proportions  dé- 
terminées. Or,  les  matières  colorantes  sont  tantôt  plus  fusibles 
que  la  pâte  blanche,  tantôt  moins  fusibles  que  cette  même  pâte  ; 
tantôt  enfin,  bien  que  de  môme  fusibilité  à  l'état  isolé,  elles 
ajoutent  ou  retirent  à  la  fusibilité  de  la  pâte  blanche.  Il  va  sans 
dire  que  ce  degré  de  fusibilité  correspond  à  la  température  nor- 
male de  cuisson  préalablement  fixée.  Posons  donc  ces  principes  : 

Premier  principe .  —  Si  la  matière  colorante  est  plus  fusible 
que  la  pâte,  il  faut  rendre  la  p'âte  moins  fusible  :  c'est-à-dire, 
faire  une  pâte  plus  réfractaire. 

Deuxième  principe.  —  Si  la  matière  colorante  est  plus  réfrac- 
taire que  la  pâte,  il  faut  composer  une  pâte  plus  fusible. 

Troisième  principe.  —  Dans  le  cas  oix  la  matière  colorante 
et  la  pâte  sont  d'égale  fusibilité,  on  peut  se  borner,  mais  c'est 
une  exception,  à  n^élanger  les  deux  éléments  en  proportion 
raisonnée. 

Il  est  convenable  de  ne  pas  perdre  de  vue  que  toute  pâte  de 
porcelaine  est  nécessairement  formée  d'un  élément  infusible 
plastique,  c'est  le  kaolin,  et  d'un  élément  fusible,  la  pegmatite 
ou  le  feldspath,  ou  le  sable  caillouteux  feldspatique. 

Ces  données  admises,  dans  le  premier  cas,  on  ajoute  du  kaolin, 
dans  le  deuxième  cas,  on  augmente  la  dose  du  feldspath,  de  la 
pegmatite  ou  du  sable  feldspathique,  suivant  le  cas. 

Ces  principes  généraux  admis,  il  faut  regarder  comme  de  pre- 
mière nécessité  que  les  pâtes  composées  doivent  posséder  une 
retraite  uniforme  pendant  le  dégourdi,  comme  pendant  la 
cuisson  définitive. 

A  titre  d'exemples,  je  me  bornerai  aux  deux  exemples  qui 
suivent  : 
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A.  Composition  de  la  pdte  Bleu  persan  : 

Matière  dite  oxyde  à  Bleu  persan 500  parties. 

(donnée  plus  haut). 
Kaolin  lavé  (argileux  de  Saint-Yrieix) 2000        — 

B.  Paie  rose,  rougcy  rubis  artificiel  : 

Matière  rubis  artificiel 640  parties . 

Contenant  :  alumine KOO  | 

Bichromate   de  potasse..        60  ) 

Argile  de  Dreux  blanche 200       — 

Couverte  de  porcelaine  dure,  pegmatite 160       — 

Quant  aux  matières  colorantes  dont  la  fusibilité  ne  diffère 
pas  notablement  de  celle  de  la  pâte  normale  déOnie,  il  est  bon, 
j'oserai  presque  dire  indispensable,  de  déterminer  au  préalable 
la  quantité  de  matière  que  la  pâte  peut  comporter  en  mélange 
sans  accidents  sérieux,  boursouflures,  ressuie,  cloquages,  etc., 
etc.  C'est  ainsi  que  la  pâte  de  service  de  Sèvres  ne  peut  suppor- 
ter en  mélange  plus  de  5  pour  100  d'oxyde  de  nickel  sans  fournir 
des  pâtes  non  employables.  Au-dessous  de  ce  dosage,  on  peut 
ajouter  pour  modifier  le  ton  autant  de  pâte  blanche  qu'on  le 
juge  nécessaire. 

Je  regarde  cette  considération  comme  étant  de  la  plus  haute 
importance  ;  en  généralisant  celte  observation,  on  arrive  a 
constater  ce  fait  que  deux  pâtes  colorées,  d'excellentes  qualités, 
quand  on  les  prend  isolément,  peuvent  devenir  d'un  usage  dé- 
testable, quand  on  vient  à  les  mélanger. 

J'en  conclus  que  pour  assurer  la  réussite  de  pièces  de  porce- 
laine décorées  en  pâtes  de  couleurs,  il  convient  de  procéder 
méthodiquement,  en  quelque  sorte  avec  des  couleurs  juxtapo- 
sées pour  obtenir  des  dégradations,  et  faire  ce  que  l'on  fait  en 
mosaïque,  voir  même  dans  la  peinture  au  pastel.  A  cet  effet 
j'ai  proposé  pour  chaque  nuance  une  série  de  pâtes  dégradées 
de  la  teinte  la  plus  foncée  pour  le  gris,  par  exemple  du  gris 
pur  au  blanc,  procédant  par  nuances  équidistantes,  autant  que 
possible. 

Les  grandes  vigueurs  sont  obtenues  par  des  oxydes  simples  ou 
composés,  à  l'aide  de  superpositions,  préparés  pour  peindre 
sans  glaçure. 
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La  nomenclature  ne  se  trouve  pas  compliquée  ;  les  couleurs 
étant  désignées  par  des  numéros  d'ordre,  le  gris  correspondant 
au  n®  1,  on  aurait  la  série  n®  I  ;  n«  I.  i  ;  n®  I.  2  ;  n®  I,  3  ;  n®  I,  4 
et  n®  I.  5,  pour  le  gris  le  plus  clair.  De  même  pour  le  gris 
roussâtre  obtenu  par  l'oxyde  de  nickel  désigné  sous  le  n®  3,  on 
obtiendrait  la  série  n^  IH  ;  n»  Ilf,  i  ;  n«  III,  2  ;  n»  III,  3  ;  n*»  lïl,  4 
et  n®  III,  5,  pour  le  gris  le  plus  pâle.  De  cette  manière  j'ap- 
proprie la  composition  de  chaque  pâte  à  la  nature  de  l'oxyde 
qui  doit  la  colorer  et  les  mélanges  peuvent  se  faire  encore  entre 
deux  pâtes  consécutives. 

Je  poursuis  en  ce  moment  d'autres  études  qui,  si  j'obtiens  un 
succès  complet,  simplifieront  notablement  la  décoration,  je 
pourrais  dire  la  peinture  en  pâle  sur  pâte  et  en  pâle  de  couleurs. 

M.  Miiller,  fabricant  en  Allemagne,  a  profité  de  l'exposition 
universelle  de  Londres  en  1862  pour  faire  connaître  des  crayons 
qu'il  désigne  sous  le  nom  de  crayons  céramiques  et  avec  lesquels 
on  peut  dessiner  en  vert,  bleu,  rouge  et  sur  biscuit;  il  en  résulte 
des  dessins  faits  à  larges  traits  ombrés  comme  sur  le  papier.  On 
peut  dessiner  alors  tout  genre  que  Ton  veut,  et  passer  en  gla- 
cure  ensuite.  Ces  crayons  sont  faits  avec  la  couleur  vilriûable 
mêlée  comme  dans  les  crayons  dits  à  la  mine  de  plomb,  ou 
comme  dans  les  crayons  lithographiques,  à  des  matières  aggluti- 
natives  qui  se  doivent  brûler  au  feu. 

Quelques  essais  faits  dans  cet  ordre  d*idées  me  permettent 
d'espérer. prochainement  une  sorte  de  crayons  de  pastel,  dont 
on  pourra  faire  usage  dans  la  décoration  des  poteries. 


XXV 

De  la  peinture  en  bleu  sous  couverte. 

(Tome  II,  page  G33,  ligne  9.) 

Un  grand  nombre  de  pièces  de  porcelaine  de  la  Chine  ont  un 
caractère  d'originalité  très-grande,  qu'elles  doivent  au  mode 
d'ornements  bleus  sous  émail  dont  elles  sont  chargées.  On  a  tout 
récemment  appliqué  sur  la  porcelaine  de  Sèvres  ce  genre  de 
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décoration,  et  la  dernière  exposition  à  Paris  des  manufactures 
nationales,  celle  des  mêmes  établissements  à  Hyde-Park,  à  Lon- 
dres, en  1851,  ont  offert  des  pièces  remarquables,  d'un  effet 
tout  nouveau  et  très-harmonieux  :  elles  étaient  dues  aux  talents 
de  MM.  Fragonard  et  F.  Régnier. 

La  peinture  en  bleu  sous  couverte  est  faite  à  la  Chine  sur 
pâte  non  crue,  avec  un  oxyde  de  manganèse  impur  cobaltifère, 
ainsi  que  je  l'ai  dit,  p.  711.  On  ne  peut  concevoir  aucun  doute 
à  cet  égard,  ni  d'après  le  texte  du  père  Ly  qui  accompagnait 
l'envoi  des  échantillons  ni  d'après  les  essais  et  Texamen  chimi- 
que que  nous  avons  faits,  M.  Ébelmen  et  moi,  du  thsing-hoa- 
li'ao.  Quant  à  Tétat  sous  lequel  est  la  pâte  au  moment  de  la  dé- 
coration, il  est  évident  que  la  porcelaine  est  crue,  puisqu'on 
retrouve  l'ornementation,  filets  et  ornements,  sous  des  collages 
opérés  avec  la  barbotine,  anses  et  becs  de  théières,  etc. 

A  Sèvres,  les  peintures  de  ce  genre,  exécutées  jusqu'à  ce  jour, 
l'ont  été  sur  la  porcelaine  dégourdie,  c'est-à-dire  poreuse  et 
absorbante.  Pour  obvier  à  la  porosité  et  la  détruire,  on  applique 
au  pinceau,  sur  la  partie  qu'pn  veut  décorer,  une  couche  mince 
de  vernis,  et  l'on  fait  sécher.  Il  faut  que  le  vernis  soit  Irès-mincc 
pour  que  sa  destruction  par  le  feu  n'entraîne  pas  le  kvage  de  la 
peinture  soit  avant,  soit  pendant  la  mise  en  couverte.  On  peint 
sur  celte  couche  de  vernis  avec  assez  de  facilité  pour  faire  les 
peintures  les  plus  délicates  et  les  plus  soignées.  On  se  sert 
comme  matière  colorante  bleue  d'un  mélange  à  parties  égales 
d'oxyde  de  cobalt  anglais  (1),  et  de  sable  quartzeux.  On  le  broie 
finement  sur  une  glace  et  on  l'emploie  comme  les  autres  cou- 
leurs. Quand  la  peinture  est  terminée,  on  la  laisse  sécher  ;  puis 
on  la  passe  à  la  moufle  pour  détruire  le  vernis  qui  empêche- 
rait la  couverte,  de  prendre  également  sur  toute  la  pièce.  La 
pièce  doit  être  cuite  dans  le  four  au  ^rand  feu,  bien  encastée 
dans  de  bonnes  cazettes  avec  toutes  les  porcelaines  à  cuire.  Dans 
ces  conditions,  la  peinture  qui  était  noire  entre  les  mains  de 
l'artiste,  sort  du  four  d'un  bleu  très-agréable,  uniformément 
glacé. 

(1)  Ttxiité  des  Arts  céramiques,  t.  IIi  p.  725. 
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Comparés  aux  bleus  de  même  sorte  appliqués  sur  les  porce- 
laines de  la  Chine,  nos  bleus  sont  plus  pâles  el  moins  nets,  plus 
nuageux.  On  peut  attribuer  cet  effet  à  la  double  circonstance 
de  la  cuisson  moins  développée  qu'exige  pour  être  cuite  la  por- 
celaine de  la  Chine  et  de  la  nature  particulière  de  la  combinai- 
son dans  laquelle  est  engagé  l'oxyde  du  minerai  de  cobalt  que 
les  Chinois  nomment  thsing-hoa-liao. 

Des  spécimens  intéressants  de  la  fabrication  de  M.  Haidinger 
d'Elbogen,  exposés  à  Londres  en  1851,  ont  démontré  qu'il  était 
possible  de  tirer  un  parti  très-avantageux  de  la  décoration  en 
bleu  sous  couverte  et  d'obtenir  des  effets  plus  nouveaux.  Le 
Musée  céramique  de  Sèvres  a  fait  l'acquisition  de  plusieurs  piè- 
ces de  cette  fabrique,  bien  réussis,  présentant  des  dessins  bleus 
avivés,  çà  et  là,  par  de  la  dorure  et  des  couleurs  de  moufle. 

On  a  produit,  en  suivant  les  mêmes  données  dans  la  Manufac- 
ture deBayeux,  certaines  pièces  décorées  dans  le  même  genre, 
services  à  thé,  à  café,  surtout  en  hygiocérames  qui  ont  eu 
pendant  plusieurs  années  un  légitime  succès.  C'est  M.  Gosse 
qui  a  fabriqué  longtemps  ces  piècesrecherchées  de  1850  à  1870. 


XXVI 
De  la  chromollthograplile. 

(Tome  II,  page  Q\S,  ligne  20.) 

Les  recherches  d'Ëngelman,  qui  se  fit  breveter  le  31  juillet 
1837,  ont  créé  l'art  nommé  chromolithographie.  Diverses  ten- 
tatives ont  été  faites  pour  l'appliquer  à  la  décoration  des  pote- 
ries. La  chromolithographie  est  actuellement  acceptée  par  le 
commerce,  et  pratiquée  avec  un  très-grand  succès  par  plusieurs 
fabriques  de  Paris  ou  de  province.  A  l'époque  de  son  début  vers 
1855,  bien  qu'il  y  ait  eu  primitivement  à  la  date  du  2  août  1850 
un  brevet  Chanou  et  un  second  brevet  à  la  date  du  24  septem- 
bre de  la  même  année,  au  nom  des  Frères  Darte,  elle  ne  re- 
produisait que  des  motifs  communs.  Un  bon  choix  de  modèles 
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a  remplacé  les  vignettes  primitives  ;  les  moyens  parfaits  rappro- 
chent l'exécution  du  travail  à  la  main.  Une  henrease  alliance  de 
la  lithographie  et  de  la  gravure  en  taille  douce  rend  l'illasion 
complète  et  MM.  Haviland  et  C,  de  Limoges,  possèdent  on  choix 
très-remarquable  de  sujets  pour  services  de  table  et  Tases  d'or- 
nementation. M.  Macé  d'Auteuil  a  construit  un  établissement 
important  ;  M.  Hache  et  Pépin  Lehalleur  fils,  de  Yîerzon,  appli- 
quent des  décors  chromolithographiques  sur  leurs  porcelaines 
pour  relever  la  valeur  de  leurs  choix  inférieurs. 

11  a  paru  convenable  de  donner  ici  la  description  des  mé- 
thodes employées  pour  faire  la  chromolithographie  ;  il  ne 
pouvait  en  être  question  dans  la  seconde  édition  du  Traité  des 
Arts  céramiques,  déjà  publié  lors  des  procès  surrenus  entre 
MM.  Macé,  Mangin,  Provost  et  d'autres  décorateurs. 

Ce  que  Ton  sait  du  procédé  Engelman  permettra  de  présen- 
ter d'une  manière  concise  les  méthodes  de  la  chromolithogra- 
phie appliquée  sur  la  céramique  (1  j. 

On  doit  distinguer  : 

i"*  le  choix  et  la  préparation  du  papier  ; 

2"*  la  nature  du  vernis; 

3"*  le  saupoudrage  de  la  couleur; 

4*'  la  composition  de  la  couleur; 

5^  le  rapport  des  teintes  superposées  ; 

i»**  le  mixtionnage  ; 

7°  le  transport  ou  décalcage; 

8^  la  cuisson. 

Cette  dernière  s'effectue  comme  dans  tout  autre  genre  de 
peinture  vitrifiable.  Nous  n*y  insisterons  pas. 

i*  Choix  et  préparation  du  papier.  On  prend  une  feuille  de 
papier  désigné  sous  le  nom  de  papier  autographe.  On  le  choisit 
collé  ;  s'il  ne  Test  pas,  on  le  colle  avec  une  dissolution  de  colle 
de  pâte  étendue,  au  moyen  d'une  éponge.  On  fait  sécher  alors, 
et  sur  le  papier  collé  on  étend  une  dissolution  de  gomme  ara- 
bique^ ou  mieux  un  encollage  fait  avec  delà  gomme  et  du  jus 

(  I  )  Il  ne  saurait  être  question  dans  ce  chapitre  de  l'art  qui  a  été  pratiqué 
soos  le  nom  de  potichomanie. 
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d'ail,  d'oignon  ou  de  toute  autre  matière  visqueuse.  On  laisse 
sécher  en  suspendant  le  papier  sur  une  ficelle  à  Tair  libre.  On 
peut  satiner  pour  rendre  le  grain  du  papier  plus  fin,  et  répéter 
cette  préparation. 

2**  Nature  du  vernis.  L'encrage  de  la  pierre  se  fait  au  moyen 
des  méthodes  ordinaires.  Mais  la  nature  dû  vernis  n'est  pas 
sans  influence  ;  pour  éviter  le  grippage^  on  peut  se  servir  de 
vernis  lithographique.  Le  meilleur  est  fait  par  la  maison  Co- 
quin, faubourg  Saint-Denis,  80;  c'est  un  secret  de  fabrique. 
On  peut  encore  faire  un  mélange  de  vernis  fort  lithographique, 
de  vernis  copal  n**  0,  et  d'un  corps  gras  à  l'état  de  pommade.  On 
peut  aussi  simplement  faire  usage  d'essence  grasse  de  téré- 
benthine. 

3**  Saupoudrage  de  la  couleur.  Lorsque  les  impressions  ont  été 
tirées  au  vernis,  on  procède  au  saupoudrage  de  l'épreuve.  On 
saupoudre  la  feuille  de  papier  de  la  couleur  bien  broyée,  sèche 
et  on  rétend  au  moyen  d'un  blaireau,  ou  d'une  petite  pelotte 
de  coton.  Ce  travail  se  fait  généralement  par  un  jeune  enfant. 
Pour  les  couleurs  superposées  on  change  de  pierre,  on  encre 
la  pierre  avec  précaution  ;  on  repère  la  feuille  de  papier  qui  a 
reçu  un  coup  de  presse  après  le  nettoyage.  On  saupoudre  de 
la  nouvelle  couleur,  comme  on  l'a  fait  pour  la  première  couche, 
et  ainsi  de  suite. 

4»  Composition  de  la  couleur.  Les  couleurs  doivent  être  bien 
choisies  et  de  bonne  composition;  les  meilleures  sont  frittées 
ou  fondues.  Les  mélanges  conviennent  moins;  car  le  vernis 
n'absorbe  pas  également  toutes  les  matières  colorantes,  et  les 
teintes  deviennent  alors  irrégulières;  c'est  surtout  sur  les  sur- 
faces un  peu  larges  que  se  voient  les  difi'érences.  Certaines 
couleurs,  par  exemple  les  bleus,  viennent  rarement  avec  une 
intensité  suffisante;  on  doit  leur  donner  de  la  vigueur  avec  une 
première  couche  de  violet  d'or  ou  de  pourpre. 

5*  Rapport  des  teintes  superposées.  Que  les  couleurs  apportées 
par  chaque  pierre  soient  superposées  ou  simplement  juxtapo- 
sées, le  rapport  doit  en  être  fait  avec  soin  et  exactitude,  avec 
habileté  pour  qu'il  n'y  ait  aucun  trait,  aucune  surface  qui  che- 
vauche sur  la  voisine  ;  les  rentrures  doivent  être  parfaites. 
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Les  repères  sont  Unlôt  des  piqûres  qu'on  fait  dans  le  papier 
et  qui  correspondent  à  des  troos  pratiqués  dans  la  pierre  ;  ce 
sont  aussi  des  croix  imprimées  sur  les  pierres  et  qu'il  faut  faire 
coïncider  avec  celles  que  le  papier  porte  déjà  par  suite  des  im- 
pressions préalables. 

Le  nombre  des  pierres  qui  concourent  à  la  préparation  d'an 
dessin  varie  naturellement  avec  la  nature  du  sujet;  un  motif 
étrusque  n'en  demanderait  que  deux;  trois  pourraient  con- 
duire à  la  reproduction  d'un  dessin  dans  le  genre  de  Pompeia. 

6*  Mixtionnage,  Supposons  les  épreuves  entièrement  chargées 
des  couleurs  qu'elles  doivent  recevoir.  L'avantage  de  la  chromo- 
lithographie  est  de  donner  des  épreuves  qui,  tirées  économi- 
quement peuvent  être  conservées  et  n'être  transportées  que 
beaucoup  pins  tard,  suivant  les  besoins.  Tout  l'avenir  de  la 
chromolithographie  est  là.  MM.  Haviland  ont  leur  atelier  de 
lithographie  à  Paris;   on  transporte  les  épreuves  à  Limoges, 
on  les  y  découpe  pour  faire  varier  les  dessins  avec  un  certain 
nombre  de  types  mobiles  qu'on  dispose  pour  faire  de  la  variété, 
comme,  avec  les  vingt-quatre  lettres  de  l'alphabet,  on  produit  en 
typographie  tous  les  mots  de  la  langue  française,  par  exemple . 

Le  transport  ne  peut  être  fait  qu'autant  qu'une  matière 
agglutinative  existe  sur  la  pièce  ou  même  sur  Tépreuve,  quel- 
quefois sur  les  deux  surfaces. 

Le  mixtionnage  de  la  pièce  se  fait  avec  une  queue  de  morue 
au  moyen  de  laquelle  on  étend  un  mélange  de  vernis  copal  et 
<ressence  de  térébenthine  maigre. 

Le  mixtionnage  de  l'épreuve  se  fait  en  étendant  au  rouleau 
par  rintermédiaire  d'une  pierre  dite  pierre  de  silhouette,  un 
mélange  de  vernis  lithographique,  dit  vernis  fort,  et  d'un  peu  de 
fondant  de  carmin. 

7<*  Transport  ou  décalcage.  Lorsque  les  pièces  ou  les  épreuves 
ont  été  mixtionnées,  on  réunit  les  surfaces  de  l'épreuve  et  de  la 
pièce  dont  on  veut  faire  le  décor  ;  on  applique  avec  un  linge 
légèrement  mouillé  pour  humecter  le  papier,  sur  l'envers  de 
l'impression  ;  on  détermine  le  contact  exact  au  moyen  d'une 
petite  roulette,  puis  on  laisse  détremper  le  papier  en  plongeant 
la  pièce  dans  l'eau  froide.  Dans  ce  cas,  l'épreuve  se  sépare 
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nettement  du  papier  et  reste  adhérente  à  la  pièce,  on  fait  cuire 
après  une  dessiccation  spontanée. 

'  On  le  voit,  par  cette  méthode  on  opère  avec  un  seul  transport. 
On  doit  avoir  autant  de  tirages  qu'il  y  a  de  couleurs,  quelque- 
fois même  la  même  nuance  est  mise  à  deux  couches  succes- 
sives. Mais  il  faut  un  très-grand  assortiment  de  pierres  et  ces 
.pierres  coûtent  cher  à  établir.  Certains  dessins  comportent 
42  ou  14  pierres  pour  obtenir  par  superposition  et  juxtaposition 
les  différentes  nuances  que  comporte  le  sujet. 

Il  est  inutile  d'insister  sur  les  connaissances  spéciales  exigées 
des  dessinateurs  pour  composer  convenablement  les  nuances, 
savoir  à  quelles  épaisseurs  il  convient  d'apporter  les  éléments 
à  superposer,  le  choix  qu'il  en  faut  faire,  etc.,  etc. 

Ces  pierres  ne  peuvent  être  établies  définitivement  qu'après 
an  certain  nombre  de  tâtonnements,  et  comme  le  tirage  d'une 
feuille  coûte  le  même  prix  que  la  feuille  soit  chargée  ou  non, 
on  conçoit  qu'il  y  ait  tout  intérêt  à  remplir  cette  feuille  autant 
que  possible  de  détails  même  les  plus  incohérents,  quitte  en- 
suite à  découper  tous  les  sujets  ou  portions  de  sujets  à  l'effet  de 
les  réunir  convenablement  ensuite,  sur  chacune  des  places 
auxquelles  ils  devront  s'adapter. 


XXVII 

Rapport  du  Jury  de  Londres  sur  la  ManuDetoture 

de  Sèvres. 

Je  termine  ces  notes  en  donnant  la  traduction  du  rapport  de 
la  commission  royale  anglaise,  à  Toccasion  de  l'Exposition  uni- 
verselle des  produits  de  l'industrie,  en  1851. 

La  haute  récompense  accordée  à  la  Manufacture  de  Sèvres  ne 
me  parait  pas  pouvoir  être  séparée  de  la  mémoire  de  l'illustre 
Auteur  du  Traité  des  arts  céramiques^  de  l'homme  éminent  qui 
pendant  quarante-sept  ans  a  dirigé  cet  établissement. 

Voici  comment  s'exprime  le  Rapport  anglais  : 

«  Pour  la  France,  les  jurés  constatent  hautement 

II.  51 
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«  qu'ils  ont  à  runanimité  décerné  la  première  place  à  la  Manu- 
«  facture  de  Sèvres,  et  qu'ils  ont  réclamé  pour  ses  productions 
«  une  grande  médaille.  Us  doivent  cependant  expliquer  encore 
«  que  le  point  de  vue  sous  lequel  elles  doivent  être  envisagées 
c  diffère  complètement  de  celui  sous  lequel  sont  conddérés  les 
c  produits  de  l'industrie  manufacturière.  Leur  position  est  ana» 
c  logue  à  celle  des  objets  établis  dans  une  école  de  dessin  et, 
«  dans  les  expositions  françaises,  il  ne  leur  a  jamais  été  permis 
c  d'entrer  en  concurrence  avec  les  produits  de  l'industrie  privée. 
«  La  Manufacture  de  Sèvres  n'a  pas  à  se  préoccuper  de  la  question 
«  du  bon  marché;  elle  est  entretenue  par  une  subventiou  prise 
«  sur  les  fonds  publics,  et  la  balance  des  comptes,  quoique  les 
<c  prix  soient  très- élevés;  est  loin  d'être  avantageuse,  puisqu'il 
«  en  résulte  une  perte  annuelle  assez  considérable.  Les  articles 
«  qu'elle  fabrique  sont  en  général  purement  décoratifs.  Consi- 
«  dérée  comme  une  école  dont  le  but  est  non  de  suivre,  mais  de 
«  guider  le  goût  public,  c'est  un  établissement  dont  l'impor- 
c  tance  peut  être  grandement  appréciée.  Son  influence  s'est 
«  étendue  sur  toute  l'Europe,  et  une  grande  partie  des  plus  bel- 
le les  formes  et  des  plus  riches  décorations  exposées  soit  par 
<c  rAngleterre,  soit  par  les  autres  nations,  dérivent,  ou  par  une 
«  imitation  directe,  ou  par  de  légères  modifications,  des  pro- 
«  ductions  de  la  vieille  École  de  Sèvres.  Les  jurés  n'ont  pas  à 
c  dire  si  les  objets  exposés  par  cette  manufacture,  sous  le  dou- 
«  ble  rapport  de  la  variété  et  de  la  beauté  des  produits,  sont 
«  égaux  à  ceux  qui  sont  sortis  de  ce  même  établissement  à  sa 
(f  première  période  et  qui  ont  contribué  le  plus  à  établir  sa  ré- 
«  putation  traditionnelle.  Mais,  sans  parler  de  la  simple  imita- 
«  tion  de  ses  formes  anciennes.  Sèvres  produit  encore  des  piè- 
a  ces  d'une  texture  et  d'un  travail  admirables,  remarquables 
(f  aussi  par  la  recherche  et  la  pureté  du  goût,  tant  dans  la 
a  forme  que  dans  la  décoration.  »  )Report$  ofthejuries^  p.  542.) 

Une  grande  partie  des  pièces  les  plus  remarquables  de  l'expo- 
sition de  la  Manufacture  de  Sèvres  dataient  de  l'époque  de 
M.  BroDgniart;  elles  avaient  été  ou  entièrement  finies  ou  du 
moins  commencées  sous  son  administration. 

L'appréciation  du  jury  anglais  de  1851  était  parfaitement 
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fûiHléo;  lo  jugement  qui  permet  do  regarder  SÈvres  comme 
une  grande  école  de  céramique,  n'a  pns  malheureusement  été 
toujours  accepté,  et  c'est  un  tort  pour  cet  établissement, des'êtr» 
présenté  comme  prenant  part  au' concours  dans  plusieurs  Ex- 
positions inlernaLionales.  L'esprit  de  rivalité  résultant  de  celte 
situation  a  fait  tenir  en  déliance,  pur  l'industrie  privée,  cette 
institution  dont  le  caractère  devait  6tre  avant  tout  libéral  et 
ouvert  à  tous. 

Sa  raison  d'être  est  indiscutable.  Itendre  la  manufacture  do 
SËvres  utile  à  l'industrie  pailiculière,  daiis  la  limite  du  pos- 
sible, c'est  continuer  la  tradition  élevée  inaugurée  dès  ISOO  [jar 
A.  Brongni.nrt. 


La  manufacture  de  Pèvres  n'a  pas  de  secrets.  Quant  à  la 
question  d'art,  les  formes  et  les  ddcorations  anciennes  comme 
tes  modernes  sont  exposées  dans  le  magasin  de  vente  ou  dans 
le  musée  câramlque. 

Nous  terminons  cet  article  par  quatre  vignettes  qui  repré- 
sentent deu.'c  pièces  de  Tabrication  en  pâte  tendre  n.  5  et  6,  et 
dons  autres  pièces  de  fabrication  moiieroe,  7  et  8. 
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Le  Yase  (flg.  5  esl  une  pièee  du  milieu  décoré  sur  Tond  pose 
Dubarry,  rehaussé  de  fleurs  peintes  sur  Tond  blanc;  les  anses 
avec  ëlêphaiils  sont  assez  rnres. 

Le  vase  (flg.  G)  est  en  fond  bleu  de  roi;  il  a  été  très-souTeol 
reproduit;  c'est  une  pièce  bien  caracléristii|ue  de  la  p&le  tea* 
dre  de  Sèvres.  * 


I.a  figtire  7  repr^^senle  une  pièce  d'une  Irè—^rnnde  dm  'nsîon  ■ 
c'esl  un  bai)tislê;e  cxfculé  d'uprts  les  des  lus  de  M.  DJeterle- 


il  a  la  forme  d'une  coupe  dans  le  s!y!o  byzantin.  Les  orncmeats 
sont  parlie  en  p&le  de  couleur,  partis  en  couleur  de  niouQ«  • 
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cette  pièce  fut  donnée  par  l'Empereur  au  pape  Pie  IX  à  l'occa- 
sion du  baplême  du  Prince  impérial. 

La  figure  8  représente  un  vase  dit  Vase  de  l'Agricullure. 
Cette  pièce  fait  partie  du  musée  technologique  de  Limoges. 

Pâle  blanche  ;  décors  en  relief,  d'après  les  dessins  de  Klag- 
mann  ;  hauteur,  57  centimètres;  diamètre,  42  centimètres. 

Les  procédés  du  coulage  au  moyen  des  procédés  dans  les- 
quels interviennent  l'air  comprimé  et  l'air  raréfié,  permettent 
d'augmenter  beaucoup  la  dimension  des  pièces  et  la  variété  des 
formes. 


FIN 
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Wt>xtf)tn  (baô). 
Slbbre^eiffn. 
3l6brf^fp5ne. 
^6trodPengefâ§e. 

5(ufDre]^en  (baô). 


Le  tournassage» 

Tournassin. 

Tournassure. 

Ucnversoirs,  supports  à  dessécher  ou 

à  cuire. 
Rehaut  blanc. 
L*ébauchage. 


aSarfjiein. 

fBaUtn. 

SBegu§. 

fSxad, 

©rennen  (baé). 

Srennofen. 

93ro(fen. 

—  Brique  ou  carreau. 

—  Ballons  de  pâte. 

—  Engobe ,  engobage. 
Rebut. 

—  La  cuisson  en  général. 

—  Four  à  Poterie. 

—  Accot ,  appui  des  cazcttes 

^orjeUanerbc. 

—  Capsule,  cazette 

—  Kaolin. 

IDai^jifflcJ. 
Dcutfti^c  Dfen. 

S>xaf)t 

S>xtf)\(tfûit  on  S)re^^l^I. 


Tuile. 

Fours  allemands  (  Ce  sont  les  fours 

couchés.) 
Aiguille  à  percer  les  pipes. 
Tour  anglais  à  guillocher. 
Tour. 


(SIfe. 


Cheminée  du  four. 


Sauliger  ®txvL(t). 

gcuer  (fti^arffê). 

—   (ïaioier). 
Seuerfaften. 


Odeur  putride  que  les  pfttes  répan- 
dent en  pourrissant. 
Grand  feu.)   ,    .    . 
Petit  feu.    !   '«»""1"«- 
Bouche  du  foyer,  alandier. 
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Seuer^etnmaarr. 

geurntng  Çtaé)- 

8[(u§mittf(. 

Rorm. 

Somieii. 

&û(^ff  oaSfurrcanaL 
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Faïence  Gne  ou  cailloulage. 

La  mise  en  feu. 

Fondant  pour  les  couleurs. 

Moule. 

Monter. 

Carneaux,   ourerlure    jwur    laisser 
échapper  la  flamme. 


®r(rannted  ®t\(t)ixr. 

_^_ 

fiiscuit. 

®rf(^nie(f. 

— 

Tournassure. 

@rf^dcn. 

— 

Biscuit  ou  dégourdi. 

®tîunpf}t\tA^tî(t)itx. 

Poterie  de  santé,  hygiocéramc. 

@fn?8I6tfT  SRautn. 

— 

Globe  du  four. 

®ir§fn. 

— 

Coulage  despàtcs  en  barbotîne. 

@Iafur. 

^— 

Vernis  de  la  poterie  ou  glaçure  en 
général. 

—    aeii^tflugiflf). 

— 

filanc  de  gorge. 

®Uit  93rfnnofen. 

— 

Four  à  couverte  ou  gl:içurc. 

®(âtte  ou  93If  iglâtte . 

— 

Lilhargc. 

eiurt. 

— 

Cintre  ou  arceaux  du  four. 

@utofen 

— 

Four  à  couverte. 

«^aarri^e. 

^^i. 

Tressaillure.  gerçure  ,  fendillngc. 

«^16  $OTjeKan. 

— 

Demi-porcelaine,  faïence. 

^of)Uodt. 

— 

Mandrin. 

^oi)Ux  Jtrgel. 

^— 

Chandelier  (pour  la  cuisson  des 
pipes). 

«Çomf^niif. 

— ^ 

Lame  de  corne  pour  le  polissage. 

Srbcne  ÎBaarc. 

— 

Poterie. 

«ftamirn. 

—     Cheminée  de  four. 

J^avfel. 

—    Carette  ou  étui. 

—    (®paar). 

.  —     Cazette  à  cul  de  lampe  (ou  écono- 
mique). 
—     Piles  de  caiettes. 

SttiU 

«iefcl,  J^iffflflfin. 
Stïtt, 

—  Accol,  Umpon  ou  soutien^   noyau 

dans  le  moulage  de  la  porcelaine. 

—  Caillou-silex. 
Ciment. 

Stiammtn. 

Accot  qui  maintient  les  piles  de  ca- 
zeUes. 

vocabilaike:  allemand. 
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Roâtt. 

— 

CazcUc  pour  la  faïence. 

Rox^î  ber  $fcife. 

Tclc  ou  Tourncau  de  la  pipe. 

I^rug. 

— 

Cruche. 

itfic^encjcf(^ivr. 

-— 

Poterie  de  ménage,  Poterie  com- 
mune. 

Stuâ)t\\  ou  Jtruflr. 

— 

Croule. 

Stné)înpU\tU . 

— 

Croûte. 

a^ajfc. 

Pâle. 

ayîafffnfc^ïâijfi-. 

— 

Batteur  de  pâte. 

9J?affentretter. 

•  m^mm 

Marcheur  de  pâte. 

93îaucrpcin. 



Brique. 

mi(f)fanm. 



Pot  à  lait. 

9»û^ïc  (SdSiIf  if). 



Moulin  à  polir  ou  à  scier. 

aWu^Ie  (@diil<vpfn). 

Moulin  à  blocs. 

KSgcÎ. 

Pernettes,    supports    triangulaires 

placés    sous    les     assiettes,    les 

plats,  etc. 

9îûvf. 



Jatte  ou  bol. 

Dfcii  (Jtûd^ct). 



Carreaux  à  four 

$an  jcn. 

Rondeau ,  sorte  de  support. 

^ffifcnciDf. 



Terre  à  pipe. 

$lnnen ,  ^Jlnfr.acjfî. 



Pernette. 

$tfrjel(an. 



Porcelaine. 

—        (5cï)teô). 



Dure  ou  vraie  porcelaine. 

—       (fritte). 



Frittée  ou  tendre. 

-        (^a!b). 



Demi-porcelaine. 

—       (una(^tcé). 



Opaque ,  faïence. 

5Jorgcl(ancvbe. 



Terre  à  porcelaine  ou  kaolin. 

35o[rierer. 



Modeleur. 

^xoU\o6j. 



Visière. 

Sprobe,5îro0ef(^cv^m. 

Montre. 

Sta^ingiig. 

Pot  à  crème. 

mt^al. 

~""~ 

Rayon,  planche  pour  mettre  Too* 
vrage. 

îRftocrBicrofei!. 



Fournette  ,  four  à  réverbère. 

(Ring. 



Cercle ,  ccrce. 

gto^n 



Pièce  crue ,  c'est-à-dire  non  cuite. 

fOOKLtIKF.   AtLCBAS». 


€drj  «■  Sm^affli 

- 

CcrcwB  ;  nom  «lonoê  anx  foors  «M- 
cb«- 

SOiablm. 

— 

fjlibrc  et  aossi  Htèqne. 

Sttittsnttf. 

— 

rjMit. 

Stbtifst. 

~ 

e4«iË(. 

— 

Tc»«os. 

etfinifii. 

- 

E«lcqiM  pour  le  ihhon. 

®4lùf<T. 

— 

BarbolÎM. 

_ 

Enfm»gt. 

®4mdî,êd)«.Ii^Up. 

_ 

Ën»il. 

€<bmt{j:i(jc[. 

_ 

Crensetdc  fusion 

e*<Muç*. 

— 

BecdcTax. 

e^oraStin. 

— 

Cheminée  de  Toar. 

eibûdod^. 

— 

Bouche  de  foyer. 

SAÛninj. 

— 

Alandier. 

©«ÛB.I. 

— 

Plat. 

St^roinlung. 

~ 

Helraitou  retraite  de  la  pAle. 

Sï^iDungrak. 

— 

Roue  de  volée  à  faire    mooToir  Ici 
tours. 

Silbrtûlôltf. 

_ 

Lilharge  d'ai^nt 

©Ipànf. 

_ 

TuirnasRure. 

@tinticT. 

— 

Chandelier  pourla  cuisson  des  pipes. 

©ttgt. 

— 

Eslëqucpour  le  dedans,  calibre. 

Stttitnbfr  Offti. 

— 

Four  droit,  fourà  alandiers. 

Sifingut,  1 

l'uleriedegrÊs,  grvs  cérame  et  grts 

Sttinjug.j 

cérame  il  11 

Sttinjtug. 

— 

J'oteriettc  grès,  grès  cérame. 

—        (tauÇre).    • 

— 

lorre  ctiile. 

®(i)l)pon©io§. 

— 

Colonne  de  la  caietle,  pile. 

SlûÇtn. 

— 

Supporis  pour  les  pièces  de  !>olerie. 

©uiuvf. 

— 

Fosse  à  pile. 

T(i3CÏ6pf«). 

_ 

l'aie  céramique. 

%tUn. 

— 

Assiette. 

î^onroHt  jum  Iitltintn. 

— 

Lut  pour  meltre  entre  les  caselto. 

36Dnr<^Iamm. 

— 

BarboUne. 

aepftrfrtf. 

— 

.Argile  à  potier. 

IBpfftjfug. 

— 

fulerie  commune 

îtiiif<^(ib(. 

— 

l'onr  à  pied. 

tîBrfitfn  ftflé). 

— 

Le  séchage. 

Xtemmtl, 

— 

Tanboor  ou  moule  de  bots  pa«r  tm 
cuellcs. 

VOCABULAIRE   ALLKMAM). 


Si! 


UwpurjgefSff. 


93frglu^en. 
Serglu^er. 

SSerglû^ofrn. 
SSergoIbung. 
Serrotteit. 


SBaUuttg. 
aSuIfi. 

SerHiiften  (fld^). 


—    Renvcrsoir,   moule,  forme  ou  ns^ 
tcnsile  à  dessécher. 


Cuisson  en  biscuit. 

Le  cuiseur,  renfoumear. 

Four  à  biscuit. 

Dorure. 

Faire  pourrir  la  pâte. 


Bouillonnement,  cloche. 
Aiguille  à  percer  les  pipes. 
Rouleau  de  lut. 


Se  fendiller,  tressailler,  se  gercer, 
firique. 


Kli 


\<k:\bil%ire:  anglais. 


EXPLICATION 


DC  QUELQUES  MOTS  ANGLAIS 


EMPLOYES  Dâ3(S  L  ilT  CSIAMIQCK. 


Baîlclay  (Shaw), 
Blunger. 


China  clay 
China. 
Corniêh  da*\ 


Cracking-clay, 
Crouch  icare. 


Cullet 


Oelft  ware. 
Drab. 


Dry  bodies. 


Earlhen  ware. 


Nom  général  des  argiles  à    Poterie  da 

DeTonshire  et  da  Dorsetshire. 
Pelle  00  râteau  aux  mélanges. 


Kaolin. 

Porcelaine. 

Argile  ou  kaolin  résultant  de  la  décom- 
position do  granité  de  GomoualUes 
(  Corniêh  stane). 

Argile. 

Espèce  de  Poterie  faite  k  Burslem  en 
17i0,  avec  Targile  blanche  da  ter- 
rain houiller»  de  Fargile  du  Dcvon- 
sbire ,  etc. 

Cnssons  on  tessons   do  verre  nommé 
flintglass. 


Faïence  hollandaise. 

Barbotine  ordinaire  à  laquelle  on  ajoute 

trcs-pcu  d*argile  ocrée  pour  terre  de 

pipe. 

Corps  secs.  G*est  la  pâle  des  grés-cé* 
rames ,  sans  vernis. 


Faïence  fine.  Synonyme  de  celle  qn'oa 
appelle  terre  de  pipe. 


Flint  u>are, 
Fritted  drab. 


VOa\BULAIKE   ANGLAIS. 

—  Faïence  fine ,  cailloutage. 

—  Pâle  de  terre  de  pipe  frittée» 


8i3 


Grauen  ou  grou>an. 
Green^laze. 
Ground  pitcher. 


Iron  stone. 


Jigger 


—  Kaolin  caillouteux,   pegmatite  altérée 

(Comish  clay), 

—  Faïence  fine,  ornée  de  feuilles  d*UQ 

beau  vert. 

—  Tessons  de  grès  broyés,  ciment  de  grès. 


Faïence  fine  dure  ou  feispathique  ,  sou- 
vent un  peu  translucide. 
Tour  A  tou masser. 


EUn, 

Four  en  général. 

Klamps. 

Fourneau  à  cuire  la  brique ,  conslrait 
avec  la  brique  même. 

Queen*»  tcare 

_ 

Faïence  fine ,  terre  de  pipe,  cailloutage. 

Dédié  à  la  rejne ,  par  Wedgwood. 

Jtaw  hodies. 

Pàtc  crue. 

Eaw  stone. 

— • 

Grès  grossier. 

Saggar^  autrefois  Sagger. 

^H^ 

Cnzcltc ,  de  Thébreu  sagar,  brûler. 

Sherds, 



Tessons ,  fragments  de  Poterie  cassée. 

Shavings, 



Tournassures. 

Slapping, 

— 

Action  de  jeter  fortement  les  ballons  de 
pâte  contre  la  table. 

Slip. 



Barbotine. 

Slip  hiln. 



Four  à  raffermir  la  barbotioc. 

Slip  making. 

Tdçonnagc  de  la  barbotine. 

Slone  ware. 

■""" 

Poterie  commune  ou  plutôt  grès-cérame. 
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Tempering.  —    L'action  de  pétrir  ou  de  malaxer  Targile 

ou  la  pâte. 
Throw.  —    Ébaucher. 

Throicing  of  porcelain.     ^    Action  d*ébaucher  la  porcelaine. 


fFedgtnq  the  clay.  «-    Action  de  battre  la  pâle  avec  les  maine. 


TABLE  ALPHABÉTIQUE 

DES   MATIÈRES    ET    DES    CHOSES 


ABRÉVIATIONS  ET  OBSERVATIONS. 

I.  —  Volume  premier. 
II.  — •  Volume  second. 
Tr.  Veut  dire  que  la  matière ,  indiquée  par   le  nom  ,  est  Traitée  en  plein  à 

cette  page. 
Dec.  Que  l'objet  y  est  simplement  Défini  ou  Décrit. 
M.  —  Que  le  sujet  ou  l'objet  y  est  Mentionné, 
C.  —  Que  l'objet  n'y  est  que  Cité. 


\ 

Vol.  Pages 

Abactos  (  Homère,  dans  la  pièce 

intitulée  le  fourneau  ).  .  .  .     1 ,  680 
AccoTs ,  ustensiles  d'enfourne- 
ment  Il,  322 

Mcarazzat.  .    ï,    2G 1-285;    tr.  6.34 

-^Mamôra  (vase  de  T).  ..  .    II,  63 

Amaigrir  la  glaçurc II,  112 

Amiante ï,  74 

Amphores 1 ,    24-390-40C-6C7 

AnciensetiS  des  pâtes.  . .    tr.     I,  116 
A.NT^FiXEs,  sorte  de  tuile.   I,     307-343 

Applicace  des  reliefs.  .  .    tr.     I,  108 
Application  (posage  des  couleurs 

par) II,  632 

Arcamste,  nom  que  l'on  donne 
en  Allemagne  à  celui  qui  fait 

les  couleurs  sur  porcelaine.     II,  401 

Argenture  sur  porcelaine.  .  .    Il ,  044 
Argiles  (origine  et  gisement 

des) I,  6G-C2 

—  (action  des  acides  sur  les).    I,  36 

—  figuline déf.    I,  Oi 

—  plastique déf.    I ,  ïb. 

—  —  dans  la  porcelaine  de 

Sèvros tr.    II,  309 


Vol.  PftfM 

Arkoses II,  16 

wisbestos  (  Homère,  dans  la  pièce 

nommée  le  fourneau).  ...     I,  680 

Auge  à  débourber 1 ,  312 

Azulejos ,  nom  des  carreaux  émail- 
lés  de  fabrication  arabe.  .  .    II .  42 

B 

Baïonnette  (monture  à),    tr.     I,  666 

Râlasse  ,  sorte  d'hydrocérame.     1 ,  634 

Ballons  de  pâtes. .  ......     I,  lis 

Rardotine I,    107-426 

Rardagues  (sorte  d'hydrocé- 

rame) I,    634-637 

Rar^tine tr.     I,  77 

Bâti  ou  Ratisse  ,  dans  le  four.    II ,  324 

Rattage I,  113 

RiscuiT I,    279;    II,  71 

Rois  comme  combustible,    tr.     I,  214 

—  (tableau  des  états  hygromé- 

triques des) I,  J17 

—  (emploi  du)  dans  le  chaulTage 

des  moufles Il ,  669 

RoRAx I,  77 

BOTTCHEA  ou  BÔTTGER 

(Jean-Frédéric) II,  485 
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TABLE   ALPHAUÉTIQUE 


Vol.  Pages 

BoucHETo:* II,     31i-3l8 

UouDiN,  rouleau  de  pâte..  .  .     I,  i2\ 

Bouillons  ou  Bulles I,  173 

Briques.  I,  314  ;  histoire,  315;  Ta- 
çonnage,  318;  cuisson,  332. 

—  qualités  et  particularités.  330 

—  fabrications  locales.  ...    I,  343 

—  légères I,  357 

—  émaillées.  ...    1,357;    U.  88 
Brouttage  des  meules  et  broul- 

ter 1,99-100;    II,  IIG 

Broottement I,  105 

Broyage  des  matières  cérami- 
ques  tr.     I,  92 

—  (  moulins  et  machines  em- 

ployés au) I,  90 

—  des  couleurs II,  012 

Brûlots  (sorte  de  pipes).  .  .    II,  183 
Brunissage  des  métaux   sur 

porcelaine II,  040 

iîttcarof  (^rted'hydrocérame)  1 ,  534-530 


Cailloux  (synonyme  de  felspath 

dans  les  porcelaines).  ...    I, 
Cailloutage  (espèce  de  faïence 

une) I,  278;    II, 

Cajotteou  Gachottes  (sorte  de 

pipes) II, 

Calcaire déf.     I, 

Calcine II, 

Calibrage tr.     I, 

Calibre.  .  .  I,  125;  décr.  II, 
Caux  ou  Ctlix  (vase  grec).  .  I , 
Calumet  de  paix  (  sorte  de  pipe) .  II, 
Camticti  (Jarres  au  Brésil).  .  I, 
Canaries  (hydrocérames).  .  .     I, 

Cannelures I, 

Cannette  (sorte  de  pot  de  grès 

allemand) II, 

Cantharus  (vase  gi*ec).  .     I , 

Carneavx cit. 

Carreaux tr. 

—  à  glaçure 

—  de  revélcinenl.  .  tr. 
Catimploras  (hydrocéramc). 
Cazettes  et  Supports.    .    tr. 

—  engobées II, 

—  (composition  des]  à  Sèvres.  II ,    3us 


75 

109 

181 
70 
25 
125 
281 
509 
190 
411 
534 
104 


223-225 

509-573 

231 

308 

78 

11* 

102 

534 

190 

04 

20 

Vol.  raffM 

Caz.ettes  (façonnage  des).  •  .     II,    310 
CÉRAMIQUE,  étymologic  et  défi- 
nition       ly        3 

Gerce  ,  ustensile  d'encastage.     II ,     303 

—    à  talon II,     311 

Chandelier  de  Jauge.  1 ,  122;     II,       23 

Chadlon  ou  Schadlon 1 ,     125 

Changement  de  couleur  des  pâtes 

par  la  cuisson tr.      1 ,     2?5 

Chapotin  ,  instrument  de  four.     II ,     331 
Charbon  de  bois  pour  la  cuisson 

des  couleurs II ,     668 

Chatiron  de  l'allemand  SchatU- 

rung  (couleur  pour  ombrer).    II ,     582 
CHBRESTRATB    (  poUer 

grec) I,     578 

Chevaux  de  frise,  sorte  du  supp.  II ,     125 
Chimie^  nom   donné  à    une 
préparation  de  savon  noir  em- 
ployée dans  la  fabrication  de  la 

porcelaine  tendre II ,     461 

Chioues,  espèce  de  tasse  à  cafc.    II,     153 

Chiquetage I,    556 

Chlorures  (préparation  des)  pour 

les  couleurs  vitriflables.  .  .    II ,    534 
Chromâtes  (préparation  des)  pour 
les  couleurs  vitriflables.  .  . 
de  fer,       idem, 

de  plomb ,  idem. 

Ciments tr. 

CiMOLrrHE déf. 

Cleavelandite  (espèce  de  fel- 
spath)  

Colifichets  (sorte  de  support). 
Collage  de^  garnitures.  .  .  . 

Colltrite déc. 

Colombin I,     124; 

Coloration  des  pâtes  céram. 
Combustibles tr. 
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—  —    anglaise H,  699 

—  —    italienne Il,  496 

—  —    son  histoire  en  France 

et  particulièrement  à  Sèvres.  II,    49G 
PoRTE-baleine Il,      28 

—  mesure 1,    I22 

PosAGE  de  la  couverte  de  porce- 
laine dure Il,    276 

PosAGE  des  fonds  au  grand  feu 

surlaglaçure II,    G39 

—  des  fonds  de  moufle.   .    11,    C40 
Poterie  (Ëtymologie  du  nom}. 

.  .  .* Tr..    I,        3 

-    antiques ,  leur  histoire  et 

leurs  usages 1 ,       4 

—  —  comparées  aux  Pote- 

ries modernes.  .  .    I, 
PoTEBiES  (  leur  classification  ) 

Tab.  .  I, 

—  tendres  mattes I, 


I. 
!, 
I, 


1 
1 


1, 


28 

300 
379 
412 
467 
647 
4(;6 
480 
480 
480 
480 
379 
379 

grossières 1,    388-390 

Observations   sur    leurs 

ornements I,    .389 

tyrrhcnieimes I,    686 

phéniciennes 1,    680 

romaines 1,    419 

lieux  où  on  les  trouve.  .     I,    438 

étrusques 1,    413 

—  (proprement  dites},  tr.  I,    688 


grecques  antiques.  .  . 
grecques  mattes. .  .  . 
—      lustrées.    .  . 
germaines  mattes. .  . 

Scandinaves 

gauloises 

bretonnes 1, 

celtiques I , 

de  terre I , 

communes 1, 


Vol.  Pai 
I,   499-586 


Poteries  égyptiennes.  .  . 

—  américaines I,  5ï3 

—  péruviennes ï ,  528 

—  brésiliennes I,  531 

—  campaniennes.  ...      1,  547 

—  mexicaines 1,  516 

Potiers  grecs  (principaux).  .      1 ,  572 
Pois  creux  (ustensiles  de  con- 
struction)      I,  378 

Pourpre  de  Cassius  (prépara- 
tion du) II,  535 

PouRRrruRE  des  pâtes.  .     tr.      1 ,  1 1 5 

Presse  à  Colombin  ou  à  fi- 
lière  I,  IG7;    II,  121 

Pression  des  pâtes ï,  109 

Pyromètre tr.     1 ,  232 

—  métallique,  par  fusion.    1,  233 

—  par  dilatation.  .     .  .    II ,  673 

—  deWedgwood.déc.233,  m.  1,270 
Pyroscopes,  ou  montres,  destinés 

à  juger  la  température  des 

fours I,  231;    II,  129-323 


QouLLEH    (hydrocérame    d'Ê- 

gyple) I.  534 

QUARZ 1,  7j 

QuiQUETTEs  (sortes  de  pipes). .    11 ,  181 


n 


Haffermisseuent  des  pâles  tr. 

Hache VAGE  (du) tr. 

RiiCHAUDs (r. 

Renversoirs I,    197 

Ulparage ir. 

Réserves  (des] 

Ressuage  des  pâles.  .  .     tr. 

Ressuie 

RET1HLME.NT  dc  lu  gla(;ure.  .  . 
Réticulées  (  façonnage  des  pièces 
dites) 

Retraite  des  pâles  céram.  tr. 
Jihytous  (vases  grecs)..  .  .    I 

RociiE  kaoliniquc I 

Rondeaux 

Roue  ou  tour  du  potier.  .  . 


I,  104 

I,  158 

I.  371 

-198-201 

I,  161 

II,  635 

I,  104 

1,  174 

1,  16. 

II,    292 

I,    262 

,    3-568 

,    41-60 
I,     197 

n.      4 


DUS    MATIÈRES 


StBLE  (un  (les  ûléiiicnls  îles 
pdlGS  ctTamIques) I . 

—  (petit),  résidu  Ju  lava^ 

lia  Uolin Il , 

Sauge  iIj  gri'a    ....     tr.    Il, 

Scapha{\niP.iiKc) I, 

ScLËnoHËTRE,  iustrumcnt  pour 
mesurer  lu  durcU' I , 

SCBLPTAUE I  , 

Scijueu  et  ScRAAi-iEu  (fubrt- 
callon  des  pipe^) II, 

5ËVHES  (rubricallon  Je  9H  por- 
crlainc Il , 

—  son  liUloinj; Il, 

SiLK\  pyromaquc I. 

Smaragoi     Homcri;    iluiis    ]» 

pièce  nomuide  le  ruurnenu  ).     I , 

St£*tite.  I, 

SccËE  cuuïprleou  couteiir).  I, 
SupivirAGE  de  lu  porceliiliic  » 

Sèvres Il, 

S}/ntript  (  Homère,  pièce  nmn- 

niiio  le  rouniciii  ■ I , 


Tafal.  Poterie  utalir.  ...        Il, 

Talc I, 

FuJatcra. Faïence  espagnole.  .  II. 
TAXD»  (Irveiileur  du  leur  à 

Tahans£ Il  , 

Tabbour  (espècedc  cuiellc  [tour 

cuire  les  pipes) H, 

Tahisace I , 

Tënacitë  (de  tiâle).  .  .  ,  ir.  1 
Ter»£  accident il«  lupeiiiluro 

lur  porcelaine) Il, 

Tarra  invetriata  {faïence  lla- 

llenne).  II 

Terra  matchia I, 

Tehrace  ou  ExconAcE  de  la 

porcelaine tr.lt, 

Terraglia,  nom  italien  de  la 

faïence  Une Il , 

Terre  glaise. I , 

—  cuites tr     I, 


Terre  (objetd  divers  en  terre 

culle) I,  377 

—  bleue  ou  terre  lielle.  ...  Il,  34 

—  grise  ou  releinte Il,  34 

—  à  feu  ou  caillou Il,  34 

—  Je  près Il,  3* 

—  de  FonJète H,  34 

—  de  pipa  éinaillM.  .  .  II,      37-lîa 

—  —    ou  caillou  tage.  11,     109-113 

—  d'ombre  (pnipar.  de  la).   Il,  MO 
Tehrimer,  suilc  d'ouvrier  po- 

Uer I,  125 

Texture  (des  pûtes  céram.).  Ir.    I,  284 

TnËRiiXilEE  (vases  ou  calic«S).    I,  ïCS 
TBÉHJCÙS  de  Corinlho 

(potier  grec) I,  i73 

Tinajat  (  nom  des  jarres  ou  eu- 

ïiersenEspB^n.;'; I,  397 

TuiKE  à  malB-icr I,  114 

TVrsrort  nom  arabe  d'une  sorte 

devase) Il,  9S 

TotLE  DU  PAPIER  eii  porcclaino 

pour  encast^ II,  293 

Touches  (ce  que  c'e^t),  ...     Il,  7 

TouRou  ROUE  â  potier.  .     tr.     I,  119 

—          cliei  les  anciens.     1,  ID 

TouRaE[cuminecomliusUble).lr.  I,  224 

TO0R.1ACE tr.      I,  lîo 

—      du  la  porcelaine  dure 

a  Sèvres Il,  230 

TovRXAssAGE.   .   .    Ir.  I,  l!>g;    ciU  122 

Tovrnassi:) I,  IGO 

Toornette I,    20-21 

Tour.noir  ibfiton  pour  faire  tour- 
ner la  roue) II,  4-190 

Trehpe  (terme  d'une  époque  de 

cuisson) Il,  7-ISS 

TressailUe  (porcelaine).  .  .    Il,  3&1 

i  RESSAILLDRE I,    173-301 

Triiuhace  dL's  couleurs.  .     -Il,  009 

Trous  dansles  gloçures.  ...    I,  173 

TrujteIe   porcelaine) 11,  SSl 

TaOBIKBTHADS  (Uirenftied 
Walier  de),  collaborateur  do 

Boitger Il,  18S 

Ttn  ou  Tita  ki,  nom  Cliinols 

de  la  porcelaine II.  473 

liiiui-ki,  nom  donne  par  les 
Cliinols  au  craquclage  de  la 

porcelaine H-  440 


«il 


Ai.i'iucf.ri«ir: 
ir.    l.    :i«i 


T^mulu*  ru  AJkmnp'e,  tir.. 
ToiAti  tiv  cujiituile  lit'  ulmlGui 


tt.  1. 

—  de  chentnce 

—  de  conduite  (l'»u.  .  .  . 

—  en gr^s-cwame.  ,        ir.  Il, 

31 
3U 

■H 

V 

UiiNESgvriii.  1,  4(;iM"Tigr?«iiursl 
CsTrasl LES  eti  terre  cui 11!.     1,  ^14 

Sfi 

ai 

V 

VAriiii(g^ilines(leur  action  sur 
les  pilM  rÉramiqura).  ir.    I, 
-  -  (leur  InducnvcâurlaruiE' 
«on  UïH  couleurs) Il, 

300 

er 

VtsEs  d'IiaitleiillurR.  .  .  .  a. 

—  grecf  ,kiirc  UBOf^a.  ...    I, 

—  —  lent  deBlInalInn.    I, 

—  —  brùWs 1 , 

—  —  liiatnitlIcKaUUtdtB).    I| 
Vases  illls  do  surprise,  Ciltl 

imr  le»  potiers  «ncieiw  rt 

laadKTnts I, 

VBBNts dée.    I, 

—  de3palerlesG<Htimiiiie&.  .  lit 
VinjiiCBK  cinploïi!  dans  In  «ni- 

vrrtc I.  we  n, 

Viscosité l, 

VisiCHE    (ouveilure   r^rrje 

dans  les  fours] Il, 

Vissàrf:  (défaut  de  âtonn.).  I.    133 


WKDCWOOD.  . 


